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Mennttt  ^bftynitt 

Hbjefttö  totljf  ärfccnbe  otgantf^e  *PfIan  je  nfeig* 
mente,  tocl^e  ba8  2lli$artn  enthalten  unb  bauer* 
Ijafte  Sarben  ju  erzeugen  fcermögenb  finb. 

3n  brn  europdifcfcen  unb  norbamerifanifa)en  Drucf-  unb  gdrbe» 
reien  nimmt  ber  Ärapp  unter  ben  abjeftio  rot&fdrbegDrn  3>flan$enpig» 
menten  vermöge  feiner)  2Uijarin6  jur  J)orjfelIung  ber  äd)ten  rotten 
unb  braunen  garben  in  ber  0e4afrooUenfdrberei,  bann  gur  (Erzeugung 
ber  deuten  rotten ,  braunen,  oioletten  unb  f$roar$en  färben  in  ber 
baumwollene  deinen«  unb  ^eibenbruef-  unb  gdrberei  bie  u>ia>tigjre 
SÄoUe  ein. 

(Sin  bem  Ärapp  gang  gleicfjed  Pigment  enthält  bie  Olden- 
landia  umbellata  ober  oflinbifefoe  Qtyaönnirgef,  »eldje  in  9)?a* 
labar  unb  (Sororoanbel  gumgärben  bed  Walabarrot^  unb  ber  inbifc^en 
3>V  uertoenbet  wirb,  unb  bie  M  o  r  i  n  d  a  c  i  i  r  i  f  o  1  i  a ,  bie  in  %en* 
galen  ju  bemfelben  3wecfe  Dient.  außer  biefen  brei  ^flan^engattiiugeit 
oerbietien  nod>,  jebod)  me£r  in  rein  toijfenfd)aftltc^er  ald  practifcfyer 
£infid>t  angeführt  gu  werben,  bie  »erfdjiebenen  Birten  bed  Galium 
ober  ÜReger  f  rau  td,  beren  SÖurgcln  ein  ben  vorigen  anafogeß  rot&« 
fätbenbed  Pigment  enthalten,  weldjed  aber  im  *8erfcältniß  gum  Ärapp, 
bec  Qtyanwurgel  unb  SWorinba  oiel  ärmer  oor&anben  ijr,  unb  ba£er 
feine  praftifct>e  9?u£amoenbung  im  ©rofjen  finter. 

Sott  bem  &rap\>  unb  bem  Rathen  mit  fttapp. 

2>er  Ärapp,  ©rapp,  gdrberrott)e,  $Hötr>e,  gdrber* 
»urjel,  Älebwurgel  (Rubia  tinetorum),  frangöftfdj  La 
Oarance  genannt,  ift  bie  S&urgel  einer  perennirenien  3>flange,  0011 
Md)ec  bie  gamilie  ber  SKubiaceen  i&ren  tarnen  erhalten  r)at,  unter 
Md)en  Rubia  tinetorium  unb  Rubia  peregrina  ade 
"toigen  im  ©er)alt  an  rotr)fdrbenbem  ^igment  übertreffen. 

Sie  tfmoenbung  beö  trappe)  in  ber  gdrbefunjl  oerHert  ficr)  im 

(Wen  Wtertjum.  ^lintud  beraerft,  baß  er  fcfyon  oor  ben  Römern 
ii.  1 


Digitized  by  Google 


2 


i 


ben  ©riedjen  befannt  war.  3u  ben  Sutten  ber  SKömer  unterfcfyeibete 
man  jwei  ©pielarten  beflelben ,  »on  welchen  bie  eine  »on  3?afur  unb 
obne  äuftur  wucfco",  bie  anbere  hingegen  mit  gleiß  fultioirt  würbe. 
£>iodcoribe«  räumte  ber jenigen  9>flanje  ben  93or$ug  ein ,  welche 
um  Slaoenna  $erum  gebaut  würbe,  oon  welker  er  fagt,  baß  man  fie 
auf  ben  Seibern  unb  jwifdjen  ben  Ölbäumen  angebaut  £abe.  Später 
nannte  man  bie &rapp--$flan$e  Varantio  ober  ©arantie,  wa&rfd)einlid) 
wegen  ber  Dauer  ber  ^amit  erhaltenen  garbe ,  worauf  ^ernacf)  bie 
granjofen  ben  tarnen  ©arance  gebilbet  £aben. 

<£$  i|t  injwifd)en  titelt  f(ar  enviefen,  ob  bie  gärberröt^e,  oon 
Welver  ^liniuö  unb  Dioflcoribeö  fprecfcen,  biefrlbe  Tflan$e 
gewefen,  welche  wir  Rabia  tjnciorum  nennen,  weil  auefo  bie  SBur$el 
oom  Pabfraut  (Galium  Ii.),  fo  wie  überhaupt  alle  Rubia- ©at  tun  gen 
ein  rot^färbenbeö  $igment  enthalten,  unb  nur  ber  Unterfd)ieb  in  ber 
größeren  ober  geringeren  Wenge  unb  ©fite  bed  Pigment*  felbjt  beruht. 
3>(tniu$  erwähnt  ber  gärberrot$e  unb  i^red  ©ebraiuf)0  $um  gärben 
ber  ®d?afmo(Ie  an  brei  oerfefciebenen  Orten  unter  bem  tarnen  Rubia. 
Sm  XXIV  11.  Äapitel  unb  bem  XIX  $ucfc,  Äapitel  III  fagt  er:  »ber 
Ärapp  wdd>ft  fowojil  wilb  al$  burefc  ^flanjung  mittelft  Ablegern ;  bie 
Rubia  ihm  Italien  i\\  fe£r  gefcfyäfrt,  »orjuglicr;  bie  um  bie  Dorfer 
von  SKom  wad)fenbe.*. 

Cinne  betreibt  fec$3  Birten  ber  $>flan$e: 

1.  Rubia  tinetorum,  gemeine  gdrberröt^e,  oon  jwei  Abarten  bie 
angebaute  unb  bie  wilbe,  welche  in  ben  raeiflen  ©egenben  von 
(Suropa  angetroffen  wirb. 

2.  Rubia  peregrina  ober  frembe  gdrberrot^e.  @ie  wad)|l  in  3>er* 
jien,  SRinorfa,  ^iemont  unb  im  fublicften  granfrei<$. 

3.  Rubia  lucida  ober  gldn$enbe  SKötJe,  welche  auf  ber  3nfet 
9D?ajorfa  ju  Jpaufe  ijt. 

4.  Rubia  angustifolia  ober  fdjmalblättertge  9töt£e,  beren  93ater* 
lanb  9)?ajorfa  ijt. 

5.  Rubia  cordifolia  ober  ^erjbrdtterige  fRötye ,  bie  auf  ber  3"fel 
9D?inorfa,  tn  <£$ina,  3<>pan  unb  Sibirien  oorfommt.  (Entließ 
no# 

6.  Rubia  manjith,  beren  93aterlanb  OfÜnbien  ifl. 

21  Her  SGBa^rfcfoeinlidjfeit  naefj  ifl  ber  europaiföe  Ärapp  aud  bem 
SOTorgenlanbe  &u  und  gebracht  worben.  (£r  würbe  in  Werften  unb  3n* 
bten  unb  in  ben  anbern  Steifen  be$  Orients  fett  unbenfltc&en  Seiten 
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jum  Jdrben  oerwenbet/  unb  wenn  ancf)  fein  Anbau  bei  und  orrfdjieben 
gegen  ben  in  jenen  Cdnbern  ift/  fo  beruht  berfelbe  in  ber  q3erfd)irben« 
£ett  ber  (Srbgegenb/  bedSöoben«/  bed£liina$  unb  ber  ®e$anb(ung  felbfh 
3n  ber  neuern  Seit  $at  ber  Bnbau  bed  Ärapp*  in  oielen  Cancern 
von  Suropa  fe$r  über&anb  genommen/  fo  bog  man  tyn  jefct  auger 
Jpollanb/  granfreid)  unb  Italien/  tu  Belgien,  &eutfcf)(anb,  Ungarn/ 
ber  europdifcfcen  Surfei  unb  im  füblidjen  Steile  SNufilanbö  häufig 
antrifft. 

Sir  wollen  jefct  bie  Äultur  unb  3«bereitung  ber  Ärappwurjel 
in  ben  oerfdjiebenen  Cdnbern  nd&er  betrauten/  welcfce«  gelb  oiele 
@c^rift|1eller  burd>  wiffenfdjaftllcrje  gorfcfcuugen  bid  auf  unfere  3eir 
beleuchtet,  unb  ftd)  baburct)  einen  bleibenden  9? amen  erworben  baben. 
3u  btefen  Scannern  jaulen  wir:  5)ecfmann,  Cibbecf,  £u(en* 
famp/  ©ugemud,  Jpermbftdbt/  X) u *  £ a m e I »  be  30? o n- 
ceau,  CS  £  a  p  t  a  l,  2>ecai«ne/@afparin/  » e  r  t  £  o  1 1  e  t  u.  a.  m. 

Äultur  unb  3ubereitung  beö  Ärappö  in  J?  o  l  f  a  n  b. 

2)er  3eitraum,  in  welchem  ber  2lnbau  bed  Ärappd  in  £ollanb 
feinen  Anfang  genommen,  batirt  fi<f>  au«  entfernten 3^'ten,  ba&er  ber 
3bt  SÄOjter  (Cours  d'Agriculturc  T.  V.  @.  335)  im  ^rrt^um  ftd^ 
beftnbet,  wenn  er  glaubt/  ba$  berfelbe  burd)  bie  franjöftfcben  (Singe« 
wanberten  jur  3^t  ber  2Bieberrufung  M  Sbtft«  oon  OTanted  bajjin 
gebracht  worben  wdre. 

93  on  Äantner  $at  burd)  ©teilen  au«  alten  ©cftriftftellern 
bewiefen/  bafj  bereit«  fä)on  im  3a$re  1587  eine  93erorbnuug  oorfcan* 
ben  gewefen,  we^e  bie  93erfdlfcr)ung  beö  Ärappd  in  bem  SHomuer-- 
SBaal  unterfagte.  Äaifer  Äarl  ber  gunfte  $at  ben?inbau  burd) 
befonbere  ben  2lnwo£nern  ber  Bujberjee  barüber  erteilten  grei$eiten 
beforbert. 

Xev  in  Jpollanb  gebaute  $rapp  tjt  Rubia  tinctorum  folits  an* 
nois  caule  acculeata,  gdrberrot&e  mit  jd&rlicfcen  3Hdttern  unb  (lad)* 
lichtem  ©tiefe.  2)ie  Jpotldnber  wd&len  $um  Anbau  be«  Ärappd  fet)r 
gut  gebüngteö  unb  fleißig  bearbeitete«  (Srbreid).  ©er  ärapp  wjd)jt 
gerne  in  einem  etwa«  Iocfern  %oben ,  ber  aber  oiel  oerfaulte  Dünger« 
erbe  £at;  benn  ba  wuchern  feine  SBurjeln  oiel  leichter  tief  ein  wärt«. 
Senn  fetyon  bad  gelb  beflellt  tjt/  bearbeitet  man  e3  noer)  einmal/  unb 
mac^t  barauf  fd)male  *8eete  wie  ein  (Sfeläriicfen ,  oben  runblicr)  ein* 
georüeft  unb  gegen  bie  SWitte  ungefähr  um  4  3oll  mejr  err)6$t.  SWeun 
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folcfye  fdjmale  SÖeete,  ber  freite  na*  genommen,  machen  in  @*ouwen 
ein  SRonb  and.  9)?an  reinigt  fie  oollenbömit  bem<Ke*en,  unb  fo  ftn&fu 
fertig,  bepflanzt  ju  werben.  Sfian  fonn  bie  ©efd)icfli*feit  ber  ipoUdn* 
ber  Jierbet  nid)t  genug  bewunbern.  ®ie  jie^en  bloß  na*  bem  Augen- 
maß biefe  fdjmalen  fceete;  fie  machen  fie  gegen  bie  Witte  au*mä&lig 
f)od),  unb  bad)en  fie  gegen  bie^eiten  ab/  alle*  fo  f*6n,  alö  wenn  ed 
na*  ber  @*nur  gemalt  wäre. 

2)ie  £oHdnber  fden  ben  Ärapp  nie,  fonbern  fie  pflanzen  tyn  im 
SHonat  9)?ai  bur*  Ableger  fort,  ©enn  bad  (Erbrei*  feu*t  tfi,  werben 
bte@e&linge  balb  beranmadjfen ;  wenn  aber  ber  »oben  troefen  war, 
fofraben  fie  balb  «Regen  notfcig,  ober  muffen  begojfen  werben,  weil  fontf 
bie  meiften  berfelben  abjh&en;  biefe  muß  man  forgfdltig  erfefcen.  91a* 
bem  @tecf  en  $at  man  ni*t0  weiter  ju  t£un ,  al$  ben  SBoben  &u  jäten 
unb  rein  oor  Unfraut  $u  erhalten. 

3ra  erflen  3a$rgauge  beberft  man  bie  9>flan$en  mit  (Srbe  bur* 
einen  SBenbepflug,  ber  etwa«  Heiner  iß,  ald  ber  jenige,  bejfen  man  fi* 
bei  bem  ©etreibe  bct>ient't  aber  im  jweiten  %*$r$<mQt,  wo  bie  SBur* 
jeln  fdjon  me&r  audgefdjlagen  finb ,  werben  fie  mit  ber  ©djaufel  ober 
mit  einer  frumtnen  ipaite  mit  Srbe  bebeeft.  Stta*  bem  brüten  3a£re  t|t 
bann  ber  Ärapp  fo  weit  gemadjfen,  baß  man  i$n  ernten  fann.  3" 
einigen  Orten  oon  3«ib*»eoelanb  wirb  hingegen  f*on  am  (Snöe  beS 
jweiten  3a^red  geerntet. 

©egen  Anfang  beö  ©eptemberd  fangt  bie  ärappernte  an.  SCftan 
bebient  ftd)  ba$u  eine*  ©rabfc&eite* ,  woran  baS  Sifen  wenigftenS 
22  3olI  lang  fein  muß,  t>amit  man  ganj  nnter  bie  SSBurjeln  hinunter* 
fte*en,  unb  fie,  obne  fie  ju  &erbre*en,  ^erau^ie^en  fann.  Sffian 
legt  jie,  fo  wie  man  fte  auö  berSrbe  jie^t,  ju  12  unb  12  2Bur$eln  in 
£äuf*en ,  unb  laßt  fie  bid  auf  ben  Abenb  abwerten ;  bann  fd)t*tet 
man  fie  auf  größere  Raufen  unb  laßt  fte  3  bis  4  Sage  ber  Cuft  au6* 
gefegt  liegen,  woburd)  ein  fc&eil  ifjred  ©afted  oertroefnet.  3«  biefer 
3<it  finbet  man  (te  weid),  anjtatt  baß  fie  in  bem  Augenblicke  bedHud* 
jie&enö  aud  bem  »oben  $art  finb.  D$ne  biefe  SBeicb^eit  würben  beim 
2Juf«  unb  Ablaben  bie  SOBurjeln  $erbre*en ,  unb  man  $dtte  einen  $u 
großen  Abfall.  (Enbli*  bringt  man  fie  auf  gallfarren  in  bieSarre,  um 
$ier  zubereitet  $u  werben.  £)er  Anwuc&S  bes  Ärappö  ijt  fo  ergiebig, 
baß  in  brei  @ommern  ein©ement  ober  falber  SSÄorgen  oon  50,700  fwl* 
länbtfdjen  Ouabratf*u$en  2000  ^funb  SSBurjeln  unb  biöweilen  baö 
Stoppelte  liefert,  bo*  Jdngt  bieß  gdnjli*  oon  ber  ©ute  beö  »oben«, 
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unb  nid)t  oon  ber  Befcfcaffen  freit  ber  0efclinge  ab.  ©ei  üflißernteit 
trifft  e«  ftd)  juweiren ,  baf?  ber  (Ertrag  eined  borgend  nid)t  mefrr  a(d 
800  bie  1000  <pfunb  beträgt.  0ee(anb  unb  bie  3nfel  ®d)0uwen  finb 
bie  beriibmtefien  plajje  in  21nfefrung  bes  (Ertrage,  oornefrmltcr)  ober 
baut  unb  bereitet  man  ben  Ärapp  um3i*rif&ee  bie  tum  frören  @rat>e 
ber  SSoUfommenfreit. 

3n  mittäglichen  (Srbgegenben  trocfnet  man  ben  Ärapp  in  ber 
freien  Cttft ;  bie  Jpolldnber  aber  muffen  fiatt  beffen  ifrre  3uflud)t  ju 
fun(Hid)en  Mitteln  nehmen  unb  bebienen  ftd>  friefur  ber  Marren ,  unb 
frier  Pann  mau  wofrl  fagen ,  wirb  bie  SBirfung  ber  9?atur  oon  ber  $Öir* 
fung  ber  Äunjt  ubertroffen.  Diefe  Bearbeitung  bee"  trappt  erforbert 
9  Arbeiter,  wooon  ber  früuptfäd)licbfte  ber  Ofenmeifier  ijl,  »eil  von 
ifrm  bad  gute  Belingen  ber  Verrichtung  abfrängig  ifl.  Die  bellen  i?ci&er 
fommen  aue  £fro(en.  Die  beiben  anbern  Arbeiter  finb  bie  Öefrülfen, 
welche/  wenn  ee  notfrig  ifl,  feine  ©teile  oertreten;  ber  oierte Arbeiter 
frat  bie  3ufftcr)t  über  bae  QPodjwerf/  100  bie 2Öur$eln  geflogen  werben; 
ber  fünfte  ifl  ber  gufrrmaun/  welcher  bie  3ugpferbe  an  ber  SRufrle 
leitet,  unb  enblid)  oier  Burfcben  ober  SBeiber,  welche  bei  ben  Brbei' 
ten  mithelfen. 

Dae  erjtefcrocfnen  geföiefrt  in  bemjenigen  Sfreif  ber  Darre/  wel- 
cher ber  Sfrurm  freifjt.  <Ü?an  bringt  ben  Ärapp  aue  bem  93orratfrefraud 
ober  aud  ber  ©cheune,  100  man  ifrn  in  Horben  mit  oier  JpanDfraben 
abgefegt  frat,  frerbei,  unb  frebt  ifrn  vermittelt!  eined  in  bem  Dach  ange* 
brachen  Sßellbaumee  auf  bie  erjte  Sage  oon  Brettern.  SBBenn  bie 
2Bur&eln  frier  ben  erfreu  ®rab  oon  Xrocfenfreit  erfralten  fraben,  fo 
bringt  man  fte  entweber  burd)  bie  nämlichen  Wittel  ober  auf  ®d)au* 
fein  bureb  S«Utfrüren  auf  ben  jweiten  Beben ,  uno  eben  fo  werben  fie 
auf  ben  Dritten  unb  oierten  Beben  gebraut.  ®o  wie  man  auf  bem 
einen  Beben  SBurjeln  getrocknet  frat,  erfe&t  man  ifrre  Stelle  immer 
wteber  mit  frifeben,  unb  fäfrrt  mit  ber  Arbeit  Sag  unb  OTacfrt  unauS« 
gefegt  fort,  bid  alle  SBurjeln  getroefnet  ftnb. 

Die  SEBärme  wirb  ber  Darre  burd)  einen  Ofen  mitgetfreift,  ber 
mehrere  2lbteitung6röfrren  frat/  unb  mit  ©teinfofrlen  ober  $orf  gefreijt 
wirb;  er  flefrt  auf  bem  Srbgefchojje  ber  $au6flur.  Die  banale  ober 
SGBärmeleiter  ftnb  fo  angebracht ,  bag  fie  oon  bem  freieformigen  Seuer- 
frerbe  auelaufen  unb  ftcfr  immer  in  einer  fct)iefen  (tbent,  oon  ber 
SWitte  bed  geuerfrerbed  au,  bi«  $u  ben  dauern  M  SfrurmeS  erfreben. 
3eber  foldje  Äanal  ifl  mit  oiereefigen  gdefrern  oerfefreu  /  bie  man  nach 
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belieben  mit  »acf  (reinen  verfropfen  fann,  nm  bte  SBärme  ju  ver(rdr* 
fen  ober  $u  verminbern  Die  meiflen  biefer  Codier  ftnb  immer  offen. 
Der  «Hauch,  wenn  er  buret)  olle  vier  »oben  hinburch  gegangen 
entweicht  auf  Dem  Dachgipfel  burd)  eine  Öffnung,  welche  von  jwet 
Älappen  gefdjloffen  werben  fann,  bie  man  me(r  ober  weniger  öffnet 
ober  fd)Iießt,  um  ben  3ug  ber  Cuft  &u  oerminbern  ober  ju  vermehren. 
Söiel  jweefmäßiger  würbe  ed  fein ,  fratt  foteher  unmittelbaren  Jjeijung 
wo  ber  SKaud)  Stuß  abfegt  unb  badÄrapp  qpigment  verunreinigt  wirb, 
jtch  ber  Cuft^eijuug  beim  flbbörren  ber  2Bur$eln  &u  bebienen. 

©obalb  ber  Ärapp  hinlänglich  troefen  ift,  bringt  man  i(n  von 
ber  Darre  in  bie  Scheune,  wo  er  gebrofd)en  unb  gefiebt  wirb,  um  t^n 
von  ber  (Srbe  unb  anbern  an^ängenben  Unreintgfeiten  $u  fdubern,  (er* 
nad)  fd)wenft  man  i(n  mit  ber  3&anne,  bricht  t^n  in  Striefen  ent&wet 
unb  beforbert  i(n  in  ben  Ofen,  um  tfm  vollkommen  511  troefnen.  Der 
Ofen,  bei  ben  $oUdnbern  21)1  genannt,  befielt  aud  einem  geuer^erbe 
ober  generungdplajj  unb  aud  einem  langen  SGBärmefanal;  bie  ganje 
breite  bed  Dached  beträgt  91  Hmfterbamer  3oU,  bie  »reite  bed  iper* 
bed  19,  unb  bie  £6j>e  16  3<>U.  Die  J?6£e  bed  Ofend  vom  »oben  bid 
über  bad  Dacr)  beträgt  53  £o\l  Die  beiben  leiten  ber  @d)iefe  bed 
Dached  ^aben  jebe  6  &d)u(.  Die  ganje  Sänge  beträgt  50  ®d)i\fy,  unb 
bte  Unterfläche  bed  SBärmeleiterd  erhöht  (ich  von  ber  äußerjten  ®eite 
an  bid  jum  geuer£erbe  um  12  3oll.  Die  Sänge  bed  geuer^erbed  tji 
9l/a  @<hu(,  (torer  ber  geuerflätte  nimmt  ber  SBärmeleiter  feinen  2ln» 
fang,  bejfen  ijö(e  15  3oU  beträgt.  Dad  SGRauerwerf  ijt  gut  verwahrt, 
gumal  an  bem  (Gewölbe.  SERan  bringt  auf  ben  @eiten  Öffnungen  an, 
tnbem  man3i^to  (eraudnimmt,  we(ä)eaudbrücflich  beweg(id)  gemacht 
ftnb,  unb  welche  ben  @eitenmauern  ein  ge|treifted  ?(nfe(en  geben.  Durd) 
biefe  Öffnungen  bringt  bie  SGBärme  nad)  außen ,  wäfcrenb  ber  &aud) 
am  ©ewölbe  (in&ie$t  unb  ftd)  in  ben  Stauchfang  begibt.  Huf  jeöer 
<£eite  bed  Dfend  errietet  man  jwei  äußere  dauern,  welche  bad  ganje 
©ebäube  00m  geuer^erbe  an,  bid  jum  SHauchfang  umfajfen,  um  bie 
£Bdrme  einschließen.  Oberhalb  biefer  dauern  ftnb  hölzerne  Gahmen 
angebracht,  welche  eine  2irt  von  Dach  bilben,  jie  fmb  mit  einem  fe(r 
engen  (arenen  $ud)e  überwogen,  weldjed  befrimmt  ijr,  ben  auf  obige 
2trt  ^bereiteten  Ärapp  $u  tragen  unb  i(n  voUeubd  audjutroefnen. 
Diefed  fpaattad)  läßt  bie  SBärme  burchfpielen,  welche  auf  bie  2Bur$eln 
wirft  unb  fte  ganj  audtroefnet,  ju  welcher  Arbeit  24  ©tunben  erfor* 
berlich  werben.  SWetallene  ©tebwanbe,  bie  bieJjollänber  nicht  rennen, 
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würben  frier  beffere  Dienjre  letflert.  JWad)  bem  flbtrocfnen  werbeu  bie 
SBurjeln  unter  Me  @tampfe  gebracht.  ©emeiniglid)  wirb  bad  Stampf- 
werf/  welche*  &um  3erfleinern  be*  Ärapp*  bieot,  entroeber  in  ber 
9?ä£e  be*  Srocfen^aufe*  ober  be*  Ofen*,  ober  gleich  in  ber  ©egenb 
ber  Senne  ober  ber  ©djeune,  wo  nron  i$n  im  &d>atten  trotfnet,  an- 
gelegt ;  jebed?  ift  e*  bejfer  man  legt  e*  ferne  oon  ben  anbern  SBerf  jtdt* 
ten  an,  weil  e*  nur  $u  leicfct  gef($e$en  fonn,  baß  bie  garten  Ärapp-- 
ftdubd?en,  welche  beim  Stampfen  mit  umherfliegen,  geuer  fangen, 
jumal  wenn  man  bebenft,  baß  man  nur  beö  d?ac^te>  unb  beim  <2xr;eia 
einer  i'ampe  ftampfr. 

Der  ®tampftrog  ift  oon  €t4>en$of$;  er  $afr  einr  Sange  oon 
lOVs  guß  f  iß  *5  3oU  bi(f  unb  im  ©anjen  29  3oU  oon  außen  breit. 
Die  Öffnung,  worin  bie  Stampfer  fallen,  ijl  nur  7®d)ufr  5  3o«  lang/ 
frat  oben  eine  »reite  oon  2  €>4u£u»°  unten  innerhalb  oonl33<>N.  2)ie 
fciefe  be*  $roge*  ift  19  3oU ,  ber  »oben  mit  eifernen  »anbern  unb 
Steifen  gut  oereinigt,  unb  ber  gan&e$rog  rufrt  auf  einem  berben  9ftauer* 
werfe  oon  »acfjleinen.  3n  biefen  $rog  fluttet  man  ben  Arapp,  ben 
man  gerfleinern  will.  SÖä&renb  ber  »e$anb(ung  ift  ber  Arbeiter  beforgt, 
ben  Ärapp  oon  3<«t  ju  3eit  mit  einer  @d)aufe(  umjurufcren ,  um  bie 
SÖurjeln  immer  unter  fcie  ©tampfen  ju  bringen.  Sieben  biefen  @tam* 
pfen  bejtnben  ficfc  oier  £ä|len,  welche  beftimmt  ftnb  ben  gemampften 
unb  gefiebten  Ärapp  nacfc  bem  9tang  feiner  ©ute  aufounebmen.  Die 
9Ratur  unb  <gigenfa>aften  biefer  ©ergebenen  Ärapparten ,  wenn  fie 
geftebt  finb,  werben  na<$  gewijfen  oon  ber  «Regierung  feftgefe&ten  93or* 
fd^rtften  befiimmt. 

Die  erjre&uafita't  ift  biejenige>  welche  bieijonäiiberOueberoof- 
der  nennen.  Diefe  begebt  au*  bem  «Warfe  ber  ffiurjel,  wooon  bie 
edjale  unb.  ba*  «eine  fiBurjelwerf  abgefonbert  ijt.  SD?an  wä^ft  Jierju 
bie  fünften  unb  oorficfytig  getrotfneten  SBurjeln,  ba£er  aud>  biefe 
@orte  bie  bejle  unb  t&euerfte  ift  @ie  wirb  in  gäjfern,  jebed  gu  9  bid 
bid  1200  <pfunt>,  eingepreßt.  Die  jweite  ©orte  ift  ber  Twen  en  en. 
SBä&renb  bem  Stampfen  gerbred?en  bie  fd)led)tern  £&eile  bed  Ärappd, 
fo  wie  aua)  bie  SRinbe  juerft,  wefdje  beim  ©ieben  aud)  juerji  burd)-- 
ge&en  unb  bie  bejfern,  welche  ber  SBirfung  be*  Stampfen*  wiber- 
flanben  fraben,  bleiben  inbem@iebe  jurücf,  welche  man  fogleigmieber 
unter  bie  Stampfe  bringt,  unb  nad)  ber  grfa&rung  ntc^t  mefrr  ald 
ein  Drittel  oon  ber  erßen  ©üte  $u  ungefähr  */a  wtm  °«  t»ocf)fien  gein« 
£eit  genommen  wirb,  fo  erfefcf  biefe*  ©emifd>  bie  fa>lec^ten  Sirfun* 


Digitized  by  Google 


8 


gen  ber  erflen ,  unb  ba&er  fommt  bie  Benennung  2  $u  1 ,  welche  bie 
Jj>oü"änber  biefer  ©orte  gegeben  &aben.  Die  britte  ©orte  en  en  en, 
wirb  nach  bem  oorigen  93erfa£ren  mit  bem  Unterfd)iebe  bereitet,  baß 
man  nur  einen  £{>ei[  oon  ber  guten  ©orte  von  ber  jweiten  ©tampfung 
hinftuthut,  anfrort  baß  man  vorder  jwei  bamit  gemifcht  t)at.  Die  vierte 
©orte  tft  Müllen  ober  2RuUfrapp.  Dad  Überbleibfel  oon  ber  erfien 
unb  oon  ber  zweiten  ©orte,  loeun  fte  geftebtfinb,  tjt  ein  ©entenge 
ber  fleinften  SBurjelcf)f n ,  ber  SBurjelfafern  unb  ber  (Epibermtd  ber 
großen  £Bur&eln,  bann  (Erbe,  ©taub  unb  Äe^rig.  (Ed  gibt  gabrifan* 
ten,  welche  biefe  ©orte  noch  einmal  burch  bie  ©tampfe  ger)en  laflen, 
um  fie  befto  oort&eilt)after  in  Äauf  zu  bringen.  Durch  bie  ganze  Ope- 
ration hinburch  ge£t  Übrigend  gar  nichtö  oerloren,  ba  bie  Uberbleibfel, 
ja  fogar  wa$  man  in  ben  Sftaga&inen ,  Darren  unb  Ofen  zufammen? 
fe^rt,  entioeber  mit  biefer  oierten  ©orte  oermifdjt  ober  befonberö  oer* 
fauft;  fclbfl  ber  9&?ür)lenftaub  wirb  in  Söalleu  gepacft  unb  unter  bem 
tarnen  Beeg  jum  QSerfattfe  gebraut. 

Die  ©ierigfeit  unb  ber  Dürft  nach  ©ewinn  £aben  oon  jer)er  auf 
bie  fchonften  93eranflaltungen  (Einfluß  gehabt,  bal)er  fdjreibt  ftd^  ber 
Urfprung  fo  mancher  gefe£lid)en  93erorbnungen.  Äaifer  Äarl  ^at 
bergleichen  ioar)rent>  feiner  iperrfcf>af t  über  bie 33araoer  eingeführt,  unb 
feine  t)eitfamen  2lnorbnungen  befielen  noch  r)eut  $u$age  auf  ber  3nfet 
©d)ouwen ;  bar)er  fommt  e6,  baß  man  bem  Ärapp ,  welker  auf  biefer 
Snfel  erzeugt  wirb,  ben  93or$ug  oor  allem  anbern  in  £ollanb  erjeug- 
tem  gibt,  benn  bie  beeibigten  (Eigentümer  unb  9>flanjer  müjjen  fraft 
alter  @efe(K,  allen  Ärapp,  ber  bafelbft  mächft  unb  zubereitet  wirb,  al$ 
äd)t  bereinigen.  SÖeim  SÖefd>auen  gehalten  fte  al$  $ara  oon  (Erbe 
unb  ©anb  nicht  me£r  alö  8  ^rocent  für  bie  ©orte,  bie  man  bafelbft 
Ärapp  nennt,  8  3>rocent  bei  bem  Ponberofde  unb  12  ^rocent  für  bie 
gemeine  ©orte.  SSBenn  bie  gdjfer  geflaut  unb  für  Äaufmannögut  er- 
fannt  ftnb,  fo  werben  fte  nach  ber©üte  unb  nach  bem  3ar)r  ber  (Ernte 
bezeichnet. 

©eit  bem  3ar)r  1837  $at  bie  ÄrappPultur  burd)  bie  Regierung 
veranlaßt  in  Spollanb  einen  neuen  3ntpuld  erfangt.  Sin  ausgezeichneter 
Üanbwirtt),  (Eigentümer  eined  Steile4  bed  £Bi($e(ma  ^polDerd  in  ber 
©egena  oon  ©oed  berechnete  im  3ar)re  1846,  wie  und  Decaidne 
berichtet,  ba3  mittlere  (Ertrdgniß  ber  ipeftare  feined  60  i>eftaren  bret* 
jährigen  Ärappö  ju  6096  Kilogramme,  welche«  <Ertr4gniß  (ich  bem 
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von  ®  afparin  fite  ben  Ärapp  in  Boignon  angenommen  (50  bie  55 
metrifche  Zentner)  nä>rt. 

2>ie  fchöntf*"  Ärappfulturen  in  Jjollanb  befinben  fich  in  ©chou* 
wen  unb  3upb  fceoelanb,  wo  bad  (Srbreich  ungemein  falf^altig  itf,  unb 
fleh  in  feinen  p£p(ifchen  unb  djemifcfcen  (Sigenfchaften,  in  welken  ber 
21oignon.  Ärapp  gewonnen  wirb,  gleichitellt ,  ba£er  ber  Ärapp  oon 
©cbouwen  unb  3upb-S8eoeIanb  wie  ber  auö  Hoignon  eine  oer^ältnig« 
mäßige  Spenge  fojlenfauren  Äalf  entölt,  unb  man  beim  gdrben  für 
bauer£afte*  Mot$  feine  Äreibe  jujufefcen  brauet. 

Äultur  unb  3«bereitung  be$  Ärapp*  im  fübtidjen 

granf  r  e  t  cfe. 

3n  granfreich  würbe  burch  ben 9»inijler  £ertt n  tm3a$rl760 
feoantifdjer  Ärappfamen  auS©uiprna  oerfchrteben  unb  unter  bie&tnb* 
wirrte  be6  [üblichen  Steide,  oorjuglich  ber  alten  ©rafföaft  «Oenaiffin 
unb  ber  ©egenb  oon  Hoignon  oert^eilt,  wo  ber  Anbau  anfänglich  nur 
oer[uch*wei[e  bamit  betrieben  würbe,  biä  ein  Werfer  aud  ©mprna, 
Ramend  Althen,  ber  mit  ber  Äultur  beö  Ärappbaued  oertraut  war, 
benfelben  in  flotgnon  im  3a&r  1786  einführte,  unb  babei  oon  einem 
Jperrn  oon  (E (anfette  unterftttjjt  würbe.  £>ev  Ärappbau  fanb  nach 
unb  nac^  balb  (Eingang,  allein  ber  arme  Althen  oerbejferte  feine 
@lucfaumfta*nbe  fo  wenig,  baß  bie  Softer  nach  bem  Sooe  bed  93ater$ 
ftch  genötigt  fa£,  bie  Sanblente,  welche  ber  flnbau  be$  Ärappd  fchon 
ju  bereichern  anfing,  um  Unter|tü&ung  an$ufle£en.  (£rjl  im  3a$re  1821 
erfannte  man  bie  Serbien  jte  Altfcend  an,  inbem  man  oemfelben  ein 
£>enfmal  errichtete,  nachbem  man  t£n,  fo  wie  oiele  (grpnber,  wä^renb 
[eined  bebend  oernad)läfHgte. 

£>urch  TL  i  t  e  n  d  Anleitung  ging  ber  Ärappbau  fo  gut  oon  Ratte», 
bafj  baö  mittagliche  grdnf reich  balb  in  ben  ©tanb  gefegt  würbe,  eine 
beträchtliche  SWenge  Ärapp  felbft  bem  fludlanbe  $u  uberlaffen,  welche 
©umme  (ich  oon  3a$r  $u  3a&r  fo  oergröfjerte,  baß  gegenwartig 
£>*utfchlanb,  bie©chweij,  Jöö^men,  SHufjfanb,  Großbritannien  unb 
SHorbamerifa  mit  Ärapp  aud  Aoignon  oerfejen  werben. 

£ie  Anpflanzung  bed  Ärappö  gefchie^t  im  füblichen  granfreich 
t£eil$  burch  ©amen f örner,  tjeild  burch  ©e$(inge  berRubia  peregrina. 
Sr^eugt  man  ben  Ärapp  burch  ©amen,  fo  wirb  folgenbe  9)?ifa)ung 
gemacht:  3u  jebem  $>funb  Ärappf  orner  nimmt  man  749>funb  frifchen 
ober  eben  erji  im  SWörfer  gejtofenen  Ärapp,  unb  fluttet  auf  jebe 
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%  &rapp  4  $funb  5Baffer,  meldte  man  mit  2  Unjen  »ranntwein 
oermiföt.  3n  tiefer  Stöifctjung  laßt  man  bie  Äörner  24  @tunben  lang 
»eichen,  unb  um  jtt  »er£üt$en,  baß  jte  ftcft  nid)t  er^ifcen,  wirb  ioa> 
renb  biefer3ett  wentgfrene  breimal  umgerührt.  ©en  anbernSag  gießt 
man  bie  9Hifd)ung  in  einen  Äeffel  mit  3Bajfer,  in  welkem  man  5  oder 
6  Sage  vorder  einen  Äorb  ©oll  ^feroemift  abgefotten  £ar.  3«  tiefer 
$rü$e  laßt  man  bie  Äörner  2  ober  3  Sage  »eichen,  unb  rü$rt  fte  öftere 
um,  barait  fte  nid)t  auefeimen.  hierauf  nimmt  man  fte  freraue  unb 
breitet  fte  auf  ein  leinene«  Sud)  auf  ber  (Srbe  aue,  um  fte  $u  trocfnen, 
bocfcfo,  baß  fte  nidjt  jufammenf leben.  J?at  man  biefeäörner  auegefdt 
unb  fte  gefcen  auf,  fo  muß  man,  wenn  ee  ntd^t  regnet,  bie  jungen 
Spanien  begießen,  fobalb  fte  aue  ber  (Erbe  &er»orfommen. 

£ae  folgenbe^a&r  werben  bie  jungen  «pflanzen  forgfältig  in  bie 
(grbe  auf  nad)jie£enbe  Hrt  »erfe£t:  £ae  (Srbreid)  wirb  geacfert,  unb 
man  fefct  bie  Wanden  in  gurren  bee  9>fluged.  3«  biefem  @efct>dft 
brauet  man  jwei  Sttenfdjen,  ber  eine  faßt  bie  junge  9>flan&e  unb 
breitet  bie  faferigen  SGBurjeln  flad)  über  bie  gurdjen  fcer,  inbem  ber 
anbere  fte  mit  (Erbreicfc  bebecft.  SBenn  bie  SBurjeln  gar  ju  lang  ftnb, 
fo  madjt  biefer  (entere  Arbeiter  mit  einem  @e($ol$e  Cöd)er  in  bie  (5rbe 
unb  ftecft  fte  hinein,  bod)  muß  bieß  immer  fo  gefaV^en,  baß  ber 
^tarnm  ber  $flan$e  nidjt  über  3  Soll  mit  (Erbe  bebecft  wirb.  3wet 
3a^re  nacb£er  bringen  bie  g>flan$en  im  SSttonat  September  eine  betraft« 
liebe  ÜÄenge  Äörner  fceroor,  welche  gefammelt  werben ,  fobalb  fte  eine 
redjt  bunfelfdjwarje  garbe  $aben.  2>ae$tnfammeln  gefd)ie$t  auf  jwet 
oerfefciebene  Birten.  Sföancfce  $flan&er  ernten  bie  Äörner  fo  wie  fte  reif 
werben/  unb  (ajfen  bie  übrigen  oollenbe  nachreifen,  weldjee  23erfa£reu 
$war  langweiliger,  aber  bae  beffere  ijr.  2lnbere  fcrjneiben,  fobalb  fte 
fe^en,  baß  ber  meifre  S£eil  ber  Horner  reif  ift,  bie  Stengel  (>art  an 
ber  (Srbe  ab,  (ajfen  fte  troefen  werben,  unb  fonbern  nachher  erft  bie 
Äörner  aueeinanber.  3n  einem  ober  bem  anbern  Salle  muß  man  bie 
Äörner  niemale  ejer  aufbewahren,  ale  bie  fte  an  ber  ©onne  völlig 
getroefnet  ftnb. 

&er  &tamm  ber  ^flanje  fann  jä&rlicr)  breimal  abgefdjmtten 
werben ;  man  barf  aber  erjl  im  9Äat  M  jweiten  3a&rgangee  bamtt 
anfangen.  2)ae  2lbfd)neiben  beförbert,  wenigftene  in  granfreid),  ben 
SBacbet^um  unb  bie  93erme$rung  bee  ©ewidjte  ber  SBurjeln  gar  fer>r. 
Übrigene  mag  man  um  biefe3<?it  bie  Stengel  abfcrjneiben,  ober  nur  bie 
Äörner  bauen  fammeln,  fo  muß  man  immer  barauf  bebaut  fein,  baß 
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fcie^flanje  nac&jebem  fofd)en©efd)äfte  mit  (Erbe  gehörig  bebecft  bleibe. 
2)ie@tengel  ftnb  ein  trefflid^d  ©iebfutter,  fie  machen  jwar  bie  Sttitcfr 
fcer  Äü&e  ein  wenig  rotfc  unb  bie  Sbutter  gelb,  ober  bad  fcfcabet  weber 
t^rer  @iite  noa)  ber  ©efunbfceit  bed  üftenfcfjen.  (Srfi  im  britten  3a£re 
famtnelt  man  im  Oftober  bie 2Bur$eln  ein,  um  fte  weiter  ju  ©erarbeiten. 

<£obalb  man  bie  SEBurgefn  $erau6ge&ogen  bat,  legt  man  fie  auf 
Jpurben  in  Steigen  unter  ein  ^djirmbad?,  wo  fte  oor  ®onne  unb  SKe» 
gen  gefdju&t  ftnb.  fpiev  muffen  fte  im  (Statten  trocfen  werben,  woju 
3  bia  4  Sage  erforberlid)  ftnb ,  je  nadjbem  ba*  SBetter  me^r  ober  we* 
niger  gtinjiig  if!.  Ob  fte  trocfen  genug  ftnb,  erfennt  man  baran,  wenn 
fte  weid)  uub  fo  biegfam  ftnb,  baß,  wenn  man  fte  &wifd)en  ben  £än* 
ben  winbet,  feine  geucfjtigfeit  me^r  $eraudfd)wi£r.  2tuf  fotd)?  SÖetfe 
werben  fte  im  Debatten  getrocfnet,  e£e  man  fte  burd)  Ofenwarme  gänjlid) 
abborrt.  2>ad  dorren  wirb  in  einem  S3acf ofen  uerrid)tet,  worauö  man 
faum  erfl  ba$  SÖrot  herausgenommen  bat,  wobei  bad  Ofentod)  auf* 
gefajfen  wirb,  t>am\t  ber  X)unfl  beraudge^en  fann.  2>ief<0  @efd)äft 
wirb  gewöbnfid)  furj  binter  eiitanber  wieberbolt.  SBenn  nun  bie  SEBur» 
jeln  gang  audgetrocfnet  ftnb/  fo  baß  fte  ftcfy  leicht  (erbrechen  lajfen, 
fo  bringt  man  fte  in  eine  ®cr)eune,  wo  fte  gebrofcfcen  werben,  hierauf 
reinigt  man  fte  mit  einer  SBanne,  unb  pajfirt  fte  burd)  ein  @ieb,  ba* 
mit  alle*  (Srbige,  wad  nod)  baran  £ängt,  bie  SHinbe  unb  anberu  Un* 
reinigfeiten  ganj  baoon  entfernt  werben,  unb  bringt  fte  in  bie3ftüb(e. 

Sbe  bie  SBurjel  gemäßen  wirb,  pflegt  man,  um  bem  Ärapp  eine 
fcrjöne  garbe  $u  erteilen ,  biefelbe  mit  einer  ber  fofgenbeu  Sfötfäungen 
&u  be&anbefn: 

1.  2tuf  100  $>funb  Äroppipurjefn  nimmt  man  15  Mannen  SSaffer, 
worin  1  $>funt>  2üaun  warm  aufgelöst  ift;  ober: 

2.  (Eben  fo  oiel  SBajfer  auf  100  $>funb  Ärapp,  bem  2  $funb  f?c 
ntd  Sugefe|jt  werben; 

8.  10  Äamien  SBetnejfig  für  100  $>fnnb  Ärapp;  ober  enblid) 
4  15  Mannen  SBajfer,  in  weldjem  2  9>fttnb  @oba  warm  aufgelöjt 
werben. 

Sßenn  bie  2luflöfungen  oom  geuer  fommen,  mifd)t  man  jeber  ber* 
feloen  3  9>funb  ©cfcaffotb  bfi,  welcher  im  SERonat  ffllai  gefammelt  unb 
getrocfnet  wirb,  läßt  bad  Oanje  3  btd  4  Sage  lang  fielen,  rür)rt  e6 
oon3eit  $u3eit  um  unb  läßt  ed  enblid)  ru^en,  wonad)  man  bie  Sörübe 
abgebt,  bie  für  100  g>funb  Ärappwurjel  auöreicfcenb  ift.  2>iefe  oer* 
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föiebenen  Wifäungen  jtnb  ni*t  für  jebe  2frt  »on  Ärapp  glei«  gut; 
bie  (Erfahrung  muß  lehren,  weldje  oon  i&nen  ben  93or$ug  oerbient. 

fßcnn  ber  Ärapp  gebrofaen  W*/  f*"«el  mau  ^n  111  ein«  3™^ 
Äufe,  ober  beffer,  man  legt  t^n  ouf  ben  fleinernen  ©oben  eine« 
$Safferbe$dltnifle6.  3w*i  ober  breiSage  f>inbiirc&  benefct  man  i$n  mit 
einer  ber  obigen  ©rityen,  breitet  i$n  $ernad)  auf  bem  ©oben  aud,  bi$ 
ba§  er  ganj  trocfen  ift,  wobei  man  tyn  oft  umwenbet  ober  mit  einer 
e^aufel  umrührt,  bamit  er  md)t  fd)immelig  wirb.  £>ie  SBurjeln  wer- 
ben jefct  entweber  in  großen  i?anbmü&len  ober  ©tampfwerfeu,  ber* 
gleiten  man  $um  Ölfölagen  gebraust,  gemahlen  ober  gekämpft. 
SBenn  bie  2Burjeln  burcfc  Die  3D?ityle  gegangen  fmb,  fo  werben  fie 
fieberig  unb  fuollig ;  bemungeacfytet  jiejt  man  baraud  burcfy  baö  @ie* 
ben  bie  erfte  @orte  oon  &rapp,  weldjed  feine  ^Puloer  Garance 
robee  (ungefd)älter/  unberaubter)  Ärapp  genannt  wirb.  $Baö  nidjt 
burcf)  bad  @ieb  gefct,  wirb  aufe  neue  an  ber  Cuft  getrocfnet,  gemahlen 
unb  gebebt.  2>ad  SQ?e^l  baoon  ijl  bt\\<v  a(6  bad  erfrere,  e$  wirb  Ga- 
rance non  robee  (gefödlter,  beraubter)  Ärapp  genannt.  £>aS 
beim  hieben  jurücf  gebliebene  wirb  nun  auf  einer  SD?a&lmu£le,  wo  bie 
Sftityljteme  ein  wenig  weiter  gepellt  werben ,  al$  jum  93erma£len  bed 
©etreibed  nöt&ig  tft,  gemahlen  unb  oon  neuem  gefiebt;  biefe  britte 
unb  allerbefte  ©orte  wirb  Garance  grappe  (Sroubenfropp)  ge- 
nannt. Jftad)  allen  tiefen  Bearbeitungen  fejjt  man  bie  brei  oerfdjiebe-- 
nen  Korten  eine  ganje  Sttadjt  £inburcf)  ber  geudjtigfeit  ber  Cuft  au$, 
preßt  fie  bann  nod)  uorfcageSanbrucr)  in  gdffer,  unb  fcebt  fie  in  feurig 
ten  ©ewölben  auf;  je  langer  fie  £ier  liegen/  je  beffer  glaubt  man  fo(I 
bie  Qualität  werben. 

9?ad)  (S&aptal  wirb  im  mittäglichen  granfreicfc  ber  Ärapp 
auf  folgenbe  ?lrt  jubereitet:  9)?an  trocfnet  bie  SBurjeln  an  ber  ?uft 
auf  einem  gepflajrerten  ©oben  ober  auf  ipurben,  wenbet  fie  mit  einer 
Öabel  um  unb  flopft  fie  gelinbe,  um  bad  Ober£dutd)en  unb  bie  (£rbe 
abjufonbern.  2Baö  am  ©oben  liegen  bleibt,  welcM  aud  (Jrbe,  Ober* 
jjdutc&en  unb  Meinen  SGBnrjeln  befielt,  wirb  gefiebt  unb  flellt  ben  fo* 
genannten  ©illon  (9D?uU)  ober  fdjlecfyten  Äropp  bar,  ber  nur  ju 
orbindren  bunflen  Sarben  tauglid)  iji.  2>iefo  bej>anbelren£rappwur$eln 
werben  auf  einer  gewöhnliche"  Wa^lmityle  ober  mittelfr^tampfwerfen 
gepuloert.  ülad)  bem  er|lenü)?a£len  trennt  mann  burcfc  eine  ©cfcwinge 
ober  eineu  2)?e£lbeurel  ben  fogenannten  unberaubten  Ärapp,  ber  auö 
noc$  nicffldnbiger  OUtfywtf  fJUinU  unb  (Srbe  befielt.  £>a$  na$  bem 
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(Weiten  WlafyUn  abgeriebene  ift  f>albberaubter  Ärapp ,  unb  enblich 
erhält  man  nach  bem  brüten  SHa^len  ben  beraubten  Ärapp,  welcher 
ber  allerbefte  ift. 

9D?at)lt  man  $u  feinem  eigenen  ©ebrauch  in  ben  Srucf*  unb  gar* 
bereien  bie  Äroppwurjel,  fo  macht  man  nur  eine&orte,  ober  will  man 
eine  fe£r  lebhafte  garbe  haben ,  fo  fcheibet  man  bie  fehl  echte  fte  ©orte 
burch  bad  erjle  Wahlen  ab ,  unb  toenbet  baä  <probuft  bed  ^weiten  an, 
weldjed  in  ben  mittäglichen  ©egenben  granfreichd  unter  bem  Sttamen 
©rappter  befannt  iß.  £>ie  guten  SBurjeln  fttib  oon  mittlerer  2)icfe, 
nicht  fe^r  faferig,  unb  haben  auf  bem  ©ruche  eine  lebhafte  rott)ltch* 
gelbe  garbe;  bie  burd)  frarfed  Srocfnen  runzelig  geworbenen  taugen 
nichtd.  0ollen  bie  SBur&etn  jur  93o(Ifommenheit  gelangen ,  fo  muffen 
fte  3  3a^re  in  ber  (Srbe  liegen  unb  erft  im  oierten  eingeerntet  werben. 

Jttacf)  neuern  Überlieferungen  erntet  man  jit  äoignon  im  füblü 
eben  granf reich  bie  ^Bürgeln  im  2fugufl  unb  September,  trocfnet  fte 
cmf  bem  gelbe,  bewahrt  fte  in  ibaüen  unb  Raufen  in  ben  Wagajinen 
auf,  trocfnet  fte  bann  in  gefd)lojfenen  Srocfenbdufern  bei  48  bid  52 
©rab  SHeaumur,  mahlt  fte  $u  g>uloer,  laßt  le&tered  ficf>  an  ber  Cuft 
rotten  unb  fernlagt  ed  bann  erft  tn  gdjfer.  ©ad  £rocfnen  ber  SSÖur* 
jefn  in  Srocfenfammern  fyat  auf  bie  garbe  bed  ?toignonfrappd  einen 
fer)r  großen  (Einfluß;  trocfnet  man  bei  ju  ^o^er  Temperatur,  fo  be* 
fommt  bad  ^ uloer  ein  matted  2lnfet)en,  ohne  jeboer)  an  ©üte  ju  verlieren. 

Sbe^anbeft  man  2loignonfrapp  auf  (Slfaffer  ober  hoHdnbifcbe  2lrt, 
ndmlicf)  gröber  geförnt,  fo  fallt  er  geller  aud  unb  wirb  in  ben  gdffern 
fyart;  gelb  wirb  er  aber  nie,  weil  tym  feined  fo^lenfauren  Äalfge^alted 
wegen  bie  freie  §dure  ber  anbern  Ärappforten  abgebt,  bie  wahr* 
fajeinlich  peftifche  @dure  tjh 

Kultur  unb  3  u  b  e  r  e  i  t  u  n  g  bed  St  r  a  p  p  d  im  (S  l  f  a  ß  unb 

ben  obern  9i£eingegenben. 

SmSlfag  würbe  berÄrappbau  in  ben  1760er  Sauren  eingeführt. 
Sin  ©utdbeft&er  dornend  gründen  in  Jpagenou  machte  bie  erjlen 
5serfud)e.  £>ad  Unternehmen  war  ntc^t  fe^r  ermunternb,  bid  ^>  o  f  f* 
wann,  ein  93erwanbter  oon  grausen,  ein  Wann  ooll  Unterne^ 
mungdgeijt,  bem  Ärappbau  einen  neuen  (Schwung  gab.  (£r  errichtete 
bie  erfle  Ärappmü^le  $u  ©eifelbrunn  beiipagenatt/  unb  würbe  oon  ber 
Regierung  in  feinem  Unternehmen  unterfiujjt.  ©einem  23eifptele  folgten 
Mb  änbere ,  fo  baß  je&t  ber  (Ertrag  im  (Elfafj  in  einem  guten  Sajre 
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40  btd  50000  Qfentner  betrogen  mag,  ber  meijt  in  ©tragfeurg  unb 
Hagenau  für  ben  Jpanbel  zubereitet  wirb. 

Die  ganze  ©egenb  oerbanft  biefer  Äultur  einen  befonbern  9QBo$l* 
fianb.  Da  imglfaß  fe$r  bebeutenbeStabtijfementd  für  bie3ubereitung 
bed  ÄrappS  befielen,  welche  ben  $flan&eri!  bte  Ärappwurzeln  abfatu 
fen  unb  auf  Ärapp  »erarbeiten  ,  fo  wirb  bafelbfi  auf  bie  «öerebelung 
bejfelben  jum  J?anbe(e>probuft  eine  befonbere  ©orgfalt  oermenbet,  wel* 
djed  in  £oUanb  nidjt  fo  ber  gall  fein  fann,  weil  Dort  Die  ärappwur* 
$eln  von  Den  £anb(euten  audfcbliefjlicb  zubereitet  werben.  Die  gabrt-- 
fanten  imStfafi  neunten  oorjilglid)  barauf  fcebacbt,  Ärappwurjeln,  bie 
auf  oerfd)iebenen  ©rünben  gebaut  finb,  mit  einanber  ju  oermengen, 
woburcb  ber  zubereitete  Ärapp  oereinigte  (Sigenfcfcaften  er&dlt. 

Sttacb  93ertbofett  werben  bie  Ärappwurjcln  im  Sffajj  unb 
ben  obern  St&eingegenben  auf  folgenbe  ?(rt  zubereitet : 

99?an  trocfnet  bte  3Bur$rln  in  einer  gefreuten  @tube,  bie  matt 
nur  oon  Seit  zu  £eit  öffnet,  um  ber  Cuft,  wenn  man  fte  mit  Dünften 
überlaben  glaubt,  2luögang  ju  oerfcfcaffen.  Der  Ofen  nimmt  einen 
grogen  fyeil  bed  gufjbobeno"  ein.  Über  bemfelben  befinben  ftcb  breifadje 
über  einanber  georbnete  ipurben,  welche  weit  geflochten  finb,  worauf 
man  bie  SBurjeln  in  Sagen  oon  ungefähr  zwei  Decimeter  Dicfe  auel» 
breitet.  97a*  24  ®tunben  finb  bie  auf  ber  erften  Jjuroe  bid)t  über 
bem  Ofen  troefen;  man  nimmt  fte  ba$er  herunter,  unb  bringt  bie  oon 
ber  obern  barauf,  welche  Arbeit  fo  lange  wteber^olt  wirb,  ald  bie 
iundcbft  über  bem  Ofen  bejuiblidjen  troefen  jtnb. 

Die  troefenen  2Bur$efn  werben  gebrofdjen ,  burd)  eine  äornfege 
geworfen  unb  nachher  noeb  burefc  ein  fe(>r  grobe«  @ieb  gefdjlagen. 
SBaS  burcbfdüt  wirb  normal*  gebrofeben,  gefegt  unb  burd)  ein  feineö 
@ieb  pajfirt,  unb  baö  auf  bem©ieb  3urücfgeblt'ebene  befonberö  gefjaf- 
ten.  Dad  zum  fünften  Wale  Durdjgeftebte  wirb  aB  ^anb  unb  <2>taub 
weggeworfen.  (Sd  werben  jefct  fämmtlicbe  auf  ben  hieben  jurücfge» 
bliebene  ^Bürgeln  mitteilt  gewöhnlicher  ©cbwingen  gefdjwungen ,  unb 
SBeiber  (efen  bie  noer)  etwa  rücfftdnbigen  frembartigen  Äorper  aud. 

3um  ©orttren  berfelben  bebtent  man  fldj  aud  #?ejfi ngbratj  ge-- 
flocfjtener  ®tebe,  beren  S9?afcben  3  bt$  6  Cinien  weit  (tnb.  Saö*  bureb 
baö  feinfle  fallt,  wirft  man  weg  unb  halt  bae»  burd)  ba3  gröbfle^ieb 
'Äbgefonberte  für  bie  befte  ©orte.  Die  auf  biefe  2(rt  fortirten  SBur^eln 
werbet!  wieber  in  ein  Darrzimmer  gebracht,  baö  aber  etwaä  anberö 
eingerichtet  tft  alö  bad  erflere.  90?an  breitet  fte  in  ©cfjicrjten,  etwa  einen 
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Decimeter  tief,  Auf  großen  audgefpannten  Sflefcen  aud;  baß  fie  völlig 
troefen  finb,  erfennt  man  baran,  wenn  man  eine  J>anbveü  in  ber 
£anb  jufammenbriicft,  fie  leicht  jerbred)en.  2lud  biefer  ©tube  fommt 
ber  Krapp  noch  warm  in  eine  SRafcpine,  morinnen  er  zerrieben  wirb. 
Die  geptiloerte  SRinbe  wirb  burcr)  ein  ®ieb  abgefchieben ,  unb  biefe 
2lrb*it  brei*  bid  viermal  wieberholt,  atdbann  fchtagt  man  fie  burch 
einen  $?e$lbeutel  2Öaa  burch  oaö  SÖeuteltud).  ober  burch  baa  mejfin* 
gene  Drat£ne&  fallt,  ijl  gewöhnlicher  Krapp,  unb  wad  aua  ben  äußern 
Silben  M  deutele»  fommt,  heißt  bie  SBlume.  (Snblich  wirb  baa,  wad 
aud  bem  Beutel  fommt,  noch  auf  einer  *üertifalnuihle  gepuloert,  unb 
alöbann  burd)  ©iebe  oou  oerfdjiebener  SBeite  gefchlagen.  Da8  barin 
3urücfbleibenbe  ift  immer  bejfer,  ala  baa,  wad  burd)fäUt. 

Der  Krapp  aua  bem  (Slfaß  zeichnet  ftdj  baburch  aud/  baß  er 
feiner  ala  ber  £oUanber  gepuloert  ift. 

Der  jä£rlicr)e  Ertrag  bea  Krappa  im  mittäglichen  granfreich  unb 
bem  glfaß  ifr  fe^r  bebeutenb.  2lußer  ber  beträchtlichen  eigenen  (Eon* 
fumtion  im  Canbe,  betrug  bie^luafujr,  wie  bie  Soll  tfiflen  nachweifen: 

3m  3<*hr  1840,  2,161,158  Kilogramme  Krappwurzel  unb 
12,114,054  Kilogramme  zubereiteten  Krapp. 

3m  3at;r  1841,  1,896,417  Kilogramme  Krappwurzel  unb 
11,840,886  Kilogramme  zubereiteten  Krapp. 

Die  ginfuhr  frember  SBaare  i|l  in  granfreief)  überaus  gering, 
wegen  ber  barauf  beflejenben  3ölle,  bie  einem  ©erböte  gleichfommen. 

Subereitung  ber  gdrberröf t)e  in  ©chlefien. 

Die  gärberröthe,  welche  in  ©chlefien  um  35 re 61  au  unb  ?ignty 
herum  gebaut  wirb,  ijl  in  Deutfchlanb  feit  vielen  Sohren  unter  beut 
tarnen  Stöthe  befannt.  Der  erfle  Einbau  würbe  burch  eine  Suctyma* 
cfceria  Ramena  J?  ulier  im  3a$r  1507  in  ber  ©egenb  von  Söreaiau 
eingeführt,  unb  gewann  baib  größere  Verbreitung  im  Canbe.  3« 
S3realau  befchäftigen  (ich  mehrere  £anbelah<Sufer  auafchließlich  mit  bem 
J? an  bei  ber  fchlefifchen  gärberröthe.  5Ö?an  unterfcheibet  zwei  Birten  ber* 
felben ,  wooon  bie  eine,  welche  im  gruhling  unb  &u  2lnfang  beö  @om* 
merd  aua  ber  <£rbe  genommen  wirb,  ©ommerrothe  (eißt/  unb 
bie  feinfte  ©orte  ift,  auch  teurer  bejaht  wirb  ala  bie  zweite,  welche 
ijerbftröth*  genannt  wirb ,  bie  im  SWonat  September  aua  ber  Srce 
fommt. 
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2)te  Sßßurjeln  ber  fc^teftfc^en  gdrberrötfre  werben ,  wenn  fie  auö 
ber  (Srbe  gebraut  ftnb,  getrocfnet,  fein  gemäßen  unb  ju  üttarfre  ge- 
bracht ,  wo  fie  oon  beeibeten  $erfonen  in  ipinftcbt  auf  t^re  ©üte  un* 
terfucfjt  unb  nach  bem  Urteil  mit  3ei*en  oerfeben  werben ,  wonach 
fleh  ber  Ädufer  ju  rieten  t)at.  3n  bemlpanbel  wirb  bie  M>lepfcr)e  gdr> 
berröt&e  inplombirten  leinenen  ©dcfen  oon  beiläufig  110  bidl20$funb 
gebraut.  ©ie  erfcbeint  in  einem  fein  gepuderten  3u|lanbe  fafl  wie 
«D?e£l,  unb  unterfdjeibet  ficb  baburcb  von  ollen  übrigen  Ärappforten. 

@ett  mehreren  Sohren  £at  man  angefangen  auch  fcr)le|tfcf>e  gär* 
berrorbe  in  gdfler  gepacft  unb  unter  bem  tarnen  fö)lefiföer  Ärapp  in 
ben  JJanbel  *u  bringen.  <£r  ifl  grober  gemahlen  alö  SKötfre,  mehr  för. 
nerartig  unb  gleist  im  dufrern  2lnfe$en  bem  J?oHdnber  Ärapp. 

Äultur  ber  Ärapp--q>f  Ion  je  in  ber  Ceoante. 

2>ie  morgenldnbifcbe  £rapp«9>flan$e  iftRubia  peregrina,  beren 
83ldtter  perenntrenb,  gewöhnlich  oier  an  ber3a^I,  einförmig,  gtdnjeub 
unb  glatt  an  ber  Oberfläche  finb.  Sie  wdcbft  in  Kerpen ,  ber  Sürfei, 
befonoer*  ^dufig  um  <Smprna,  in  ©riechenlanb,  namentlich  in  ber 
(Ebene  oon  Sieben,  in  90?efopotanien,  in  fcöotien  an  ben  Ufern  ber 
©ee  dopati,  auf  ber  3nfel  Gppern  u.  f.  w. 

DieSBurjeln,  welche,  unter  bem  Warnen  Kli&ari  auch  Cijart 
begannt ,  oon  ben  Arabern  gonop  ofcer  gouo»  genannt  werten,  baben 
weniger  gleifd)  (^parenrfjpma)  als  bie  feeldnbifcben ,  finb  aber  biefen 
in  Jpinficbt  auf  rot^fd  Pigment  in  mannen  gdllen  »orjujie^en.  £>iefer 
93orjug  beruht  wabrfd)einlicb  auf  jwei  natürlichen  Urfacben,  nämlich: 
bie  befonbere  Änltur  unb  bie  2lrt  biefelben  $u  troefuen  unb  ju  be$an« 
befn.  2)a  baö  Mi$ari  eine  belifatere  «Hatur  *u  baben  febeinr,  alö  unfere 
gärberrötbe,  feine  itfe  $d$er  unb  feine  SMätter  glatter  unb  weiter, 
bie  ©tengel  hingegen  fcr)wdd)er  ftnb ,  fo  pflegt  man  fie  in  ber  Ceoante 
eben  fo  auf&ubinben ,  wie  bei  und  bie  (Srbfen  nno  Sfcobnen.  2luf  folcr)e 
SBetfc  gewinnt  ber  Stengel  me$r  Äraft,  wirb  uoüer  unb  treibt  mejr 
SBurjeln.  2>a8  ?Ili$ari  wirb  auch  ertf  im  fünften  ober  fechten  3a&re, 
bad  tft,  wenn  eö  feinen  fdjönften  SÖacbe'tbum  erreicht  \)*t,  eingeerntet/ 
wdjrenb  baß  man  in  Jpollanb,  granfreieb  unb  ©eutfcblanb  wegen 
Langel  an  gelb,  baS  in  böserem  SBertbe  al«  im  Sflorgenlanbe  fle£t,  bie 
SBurjeln  nichtgehörig  alt  werben  lapt,  unb  alfo  me&r  un^eitig  einerntet. 

2)ie  2lrt ,  wie  man  bei  bem  Srocf nen  in  ber  Ceoante  »erfahrt/ 
tragt  o£ne  Bweifel  auch  &ur  ©üte  M  21It^art  bei.  3u  biefen  Cdnbern 
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trocfnet  man  badfelbe  au*fcr)lteßlich  an  ber  freien  Cuft,  unb  biefed  läßt 
(ich  auch  leicht  in  einem  Üanbe  t^un,  wo  eine  fo  ^o^e  Temperatur  unb 
wo  bie  Suft  fo  rein  unb  rrocfen  ijt.  3n  unfern  feuchten  ©egenben  hin* 
gegen  wirb  man  genötigt  feine  3uflucr)t  &u  ben  &arr  jhtben  ju  nehmen, 
wo  ftd)  dftcrö  oiel  SKauch/  wie  in  ipollanb/  mit  ben  Reißen  fünften  in 
bie  SBur&eln  fliehen  unb  barin  einen  9luß  abfegen,  ber  bad  Pigment 
verunreinigt.  (5d  ijt  vielleicht  aber  auch  möglich ,  baß  Da$  Wijari  unb 
unferÄrapp,  ungeachtet  aüer  93orficht  bei  ber  Äultur  unb?lu6trocfntmg, 
bennoch  nie  ein  gleichet  ^robuft  geben  tonnen ,  weil  (tcr)  jwifdjen  bei- 
oen  einonber  fo  ähnlichen  $flan$eu  eben  eine  folche  93erfcr)iebenheit  ale) 
jUMfchen  europäischen  unb  Hngora--3iegen  fiuben  fann.  Vielleicht  rut)rt 
aber  auch  bie  ^ervorftechenbe  ©ute  Oed  3(i&ari  baher,  baß  feine 
Grengel  jarter  ftnb  unb  beßwegen  gute  unb  faftige  ©urjeln  treiben. 
3n  biefem  galle  würben  mehrere  unferer  einheimifcr)en  «pflanzen  auf) 
ber  nämlichen  gamilie  bejfen  Stelle  wohl  oertreten  fönnen.  3n  &i*f« 
Glajfe  fönnte  man  oorjuglid)  ba6  gelbe  unb  weißblätterige 
2abfraut  (Gallium  verum,  Gallium  melago)  rechnen/  welche 
beioe  fangen  häufig  an  ber  Äüjle  oon  ^oitoun  in  granfreid) 
»vnefyfen ;  ferner  bie  Ärapp-^flanje  auf  beiben  SHücffeiten  ber  2tlpen, 
welche  unter  bemSttamen  Rubia  (LavisThauriensum)  in  ber  SSotanif 
befannt  i(t. 

Äultur  bee  oflinbifchen  Ärappd  (Rubia  manjith). 

Sie  ojtinbifche  ßrappwurjel,  Rubia  manjith,  auch  Mungeet, 
Majrth  ober  Manjeha,  bei  ben  JJinbuö  Majiththä  in  ber  @an$crit* 
fprache  genannt/  würbe  und  butch  Dr.  f&ancroft  befannt ,  unb 
juerp  in  geringer  SSÄenge  oon  ber  franjopfchen  oftinbifchen  ©efellfchaft 
um  ba$  3ahr  1760  unter  bem  Sftamen  9)?ong  i  fter,  unb  einige  3*it 
fpäter  oon  ber  englifchen  oftinbifchen  ©efellfchaft  unter  ber  Benennung 
Wajjlowurjel  in  Suropa  eingeführt,  ©egen  ba«3a^r  1815  nahm 
ober  bie  (ginfuhr  berfelbeu  in  ©roßbritannien  mehr  $ti/  unb  erhielt  in 
oen  93erfaufe>oer&eichuiffen  ber  ojtinbifchen  (Eompagnie  ben  Sftamen 
Manjith  ober  Mungeet.  @ie  fcheint  auö  bem  Stengel  ber  ^flan  je 
ju  befielen ,  ber  gewöhnlich  6  bid  8  guß  in  ber  Sänge  unb  im  Durch« 
«nejfer  ben  boppelten  Umfang  eine*  ©änfefield  W>  Stengel  wirb 
Qeioobnlich  mit  bem  obern  Zfoii  ber  2Bur$el,  bie  einen  ober  $wei  3oU 
in  ber  Cänge  unb  gewöhnlich  zweimal  fo  bief  a($  ber  Stengel,  ijt  ab* 
9«Wnttten. 

u  2 
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Die  ©tenget  jtnb  in  eine  etwas  freiSformtge  gorm  gewunben, 
unb  unüberlegter  SBeife  in  Iofe  fcünbel  $ufammen  gebunden,  wobur<$ 
fie  unnötig  viel  $la&  einnehmen,  unb  folglich  eine  große  unb  *wecf* 
Iofe  ©erme&rung  ber  gradjtfoften  oernrfacfoen.  0owo£l  bie  ©urjel 
at*  bie  Stengel  erfcfjeinen,  wenn  fie  $erbrod)en  werben,  innerlich  oon 
röt&licfoer  garbe,  welche  ber  bedÄrapp*  gleich  fommt.  SfladjDr.  5 1  era-- 
m  i  n  g  tfl  biefe  ?fan$e  in  SKepal  ein&eimifdj  unb  wirb  oon  ben  ojtin* 
btfdjen  gdrbern  unb  SBaumwoUenieugbrucfern  wie  bie  Rubia  tincto- 
rum  in  (Suropa  gebraucht.  Dr.  «Horburg^  fdjilbert  fle  alS  eine 
friedjenbe  9>flan$e,  beren  Stengel  |tcf>  in  großer  Sange  auebreitet, 
ooer  in  bie  J?o£e  witibe,  unb  fefct  £in$u,  baß  bie  Stengel  ber  Manjit 
beim  gdrben  berSEBurjel  vorgewogen  $u  werben  fäeinen,  wa$  bei  ber 
Rubia  tinctorum  ber  umgefejrte  gall  i|t. 

tt&ct  frte  <$tacnfc*afi  &ed  ©tfcteicbd  gut  Grjengnnft  eutcd 

gute»  qtiaUtätreiäeit  &x*pp$. 

93on  ber  (Srbart  &dngt,  wie  man  iu  neuerer  3*it  bie  wichtige 
(Sntbecfuiig  gemalt  £at,  bie  (Sigenfcfjaft  be«  Ärapp«  ab,  im  gdrben 
bauerjaftegarben  $u  liefern,  welche  fodjenben  2eifenbdbern,  SHofiren 
mit  ©äuren  unb  ben  Hoioagen  wiberjte&en.  X>a$  tfgenö,  biefe  gute 
(Sigenfcfyaft  £erbei$ufü£ren/  befielt  in  einem  foj)Ienfauren  Äalferbeii' 
boben.  3fbeö  anbere  (Srbreic&  ijt  jwar  befähigt,  farb^offrcicften  Ärapp 
$eroor$ubringen  unb  im  gdrben  ebeu  fo  frdftige  garben  $u  geben 
allein  was  bie  ©auerjiaftigfeit  berfeiben  gegen  eeifenbdber,  SKofiren 
unb  ?loioiren  anbelangt,  weit  Jinter  jenem  $urücfjle&en,  ber  auf  falf» 
faltigem  £oben  erzeugt  wirb. 

Über  ben  gewöhnlichen  Einbau  bemerf  t  Du-Hamel  deMon- 
ceau,  baß  bieÄrapp  9>flan^e  per)  jwar  in  alleu ©attungen  bee>  (Erb- 
reic^S  erhalt,  jeboeb  niefct  überall  ein  gleidj  f«6neö  Sachet j>um  be- 
fommt.  Sin  troefener  »oben,  ber  für  ben  SEBeisenbau  geeignet  ift, 
taugt  bemnaefc  ni<fct  für  ben  Ärappbau.  £>a  bie  $flaii$e  *"mx  faftfl** 
benben,  unten  &u  einen  etwad  feuerten  ©runb  £aben  muß;  jebodj 
barf  er  aber  auef)  uicfjt  $u  feucht  fein ,  benn  wenn  bie  9>flan$e  unter 
fBaffer  ftefct,  fo  oerbirbt  fie.  (Sin  $£ongrunb  versilbert  bie  S2Bur$eln 
in  bie  Siefe  einzubringen;  (le  laufen  ba£er  über  biefen  93obeu,  ber  bie 
geutyigfeit  jurücf^dlt,  }iu,  oerme&ren  ftc&  bafelbtf,  werben  fet)r 
groß  unb  finb  leichter  auSju^en  ald  Diejenigen,  welche  tiefe  SBBurjeln 
treiben,  von  benen  manche  4  guß  tief  in  bie  (Sroe  hineingehen. 
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2>e  (EarbeiUe«  pat  mit  gutem  grfolg  ben  jtrapp  in  «in» 
»eben  gebaut,  i»efd>cr  eine  »rt  SWeraft  bilbcte;  er  Ii«;  Den  ®umpf 
umreißni  unt>  mit  ©räben  bure&faneiben ,  unb  fa  fam  bie  ^ftan.t 
ungrptnbert  unb  gut  fort. 

Sambournep  pingegen  fap  mit  gutein  Srfafg  ben  Jtrapp  in 
einem  gelben  $ponboben  bauen,  .vorunter  etwa«  ®anb  brffnblicf)  mar. 
Unt«  bemfelben  befanb  fid),  fa  tief  ala  baö  «ifen  eine«  Pflugs  gebt, 
eine  biegte  ®^id)t  «iefelfleine. 

Sibbbecf  uerpflaiijte  ben  feelänbif^en  «rapp  im  3npre  I7S3 
»ach  ed,meben.  3»  Üut.6  baute  er  beu  erfreu  an ,  nad>bem  er  bie 
®artenerbe  mit  etwa«  Span  gemengt  batle.  9}«*  jwei  bi«  brei  3a6ren 
«abm  er  bie  SKurjetn  au«  ber  Srbe  unb  erbieit  einen  guten  «rapp 

(Erfl  in  ber  neuern  3*it  bat  man  gefunben,  bajj  berjenige  «rapp, 
»rltb.er  in  e.uem  foplenfnuren  Äalfbaben  fultioirt  wirb,  im  Sdrben 
m.b  untpperigen  Kefiren  bie  f<pon|len  „„p  fefleflen  5arbe„  liefert,  wie 
Me«  bei  Dem  Ärapp  „au  »oignan  ber  Sali  i|1.  Über  biefe  wicfatiae 
«.oba^tung  ma«te  bie  S  o  c  i  c « e  i  „  d  u  ,  t i  e  1 1  e  51,  OTli,ba,,fen 
8urd>,pren  seer^tentatter  $etit  Caffitte,  „an  ber  Sectio.,  ber 
«9ricultur  golgenbe«  in  iprem  »nlletin  D?r.  41  befannt:  Der  «rapp, 

'ilfü*  «>«r»e«erbing«  ber®egenfla„b  man- 

m<*fad,er93rrfud,e  ...  unferer  ©efellfd,aft,  wefd,e  abermar«  brflätigen, 
^6  berÄrapp  »»'•  a»i9»»«  fri..r  ©uperiorität  nur  bem  ©epnlte  an 

0  Wn  aurem  Äalfe  oerbanft,  „nb  baf)  eo  baber  „id,t  obne  ©runb 
i<  W,  wenn  man  in  ben  (Slfaffer  gärbeeeien,  bei  bem  in.  Stfaff 

Kl»rT,fT  "w™"  *M  (*««*)  m*.  «■*» 

öatbe  mepr  £a(tbatfeit  jii  geben. 

Dlad,  ben  angeileuteu  llnterfud,ungen  eutpaTt  ber  Ärappboben 
Sfafri      M  90  f°»f",ffll,re  Salt<tbt'  im 

ZZ  JT?  itt"WitMu'  ob  »««         •»«  »a«  «rbreid,  einen 

Wi    ^  a"f  "  a"fl,i,<i,  Wf»"«  >«f« 

IT         "      ,ani,""'f^f*''f"irf)«  abtbeilnng  ber  ©efellfcnaf, 
«b  mebrere  Herfuhr,  me^e  fie  an,Mte,  inbem  fie  «rapp^fl  1. 

<    bl ;  «r«.'   T'        B°"  «««»«»««,  Ärappwarjeln 

(,Ufl  '""ä"0"'  ""f «»»  mit  «rapp,  ber  nebenan  auf  gewöbnli. 

2* 
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d)em  fiefeligen  Slfaffer  Boben  gebogen  warben,  man  nur  fluchtige 
garben  erzielen  fonnte,  feie  ber  Schonung  mit&alpeterfäure  (Rosage) 
nic^t  wiberftanben.  Die  ©ection  ^a(t  ed  ^t«rburd^  für  »ollforamen 
erwiefen,  baß  Ärapp  auf  falfigem  »oben  im  (Hfaß, 
unb  anberwdrtd  eben  f o  gut  wirb,  wie  $ n  21 o i 9 n 0 n / 
inbem  ber  an  le^teremOrte  eräugte  Ärapp  lebiglich  bem  großen  Äalf-- 
gemalte  be$Bobenä  feine  große  ©ute  oerbanft.  Die@ocietät  begünfiigt 
biefen  Einbau  im  oberrheinischen  Departement  burch  jweefmaßige  Hn- 
weifungen  unb  auögcfe&te  greife. 

Diefe  $öchft  wichtige  unb  fdjäfcbare  Beobachtung  oerbient  bie 
Berucfftchtigung  aller  Ärapp  erjeugenben  Cancer,  um  ein  Srjeugnif 
ju  probuciren,  welcrjed  aUe  Ttnfprüd^e  in  Be$ie$ung  auf  Däiier^af' 
tigfeit  ber  garbe  erfüllt. 

Daniel  Äochlin  ^djouch  unb  ipeinrich  ®ch(umber; 
ger  waren  bie  Srjtrn,  bie  ben  Beweid  lieferten,  baß  ber  auf  ÄalP* 
boben  gebaute  Ärapp  bie  gute  Sigenfdjaft  befifce,  garben  $u  erzeugen, 
welche  ben  ©eifenbäcern  unb  SKofagen  wiberfte£en.  Diefe  wichtige 
(Sntbecfung  veranlagte  (Sbuarb  Ceitenberger  $u  SReichftabt  in 
Bommen  ju  93erfuchen,  um  biefe  Beobachtung  übereinftimmenb  mit 
ber  frangöfifdjen  Anficht  in  (ginftang  $u  bringen  unb  fte  &u  conjtatiren. 
<5r  baute  nämlich  auf  einem  unb  berafelben  gelbe  im  J?erbjt  auf  ab- 
wechfelnben  Beeten  mit  Äreibenpuloer  gebrannten,  an  ber  Cuft  jerfal» 
leiten  Äalf ,  mit  (S&lorfalf,  mit  ©npd  unb  Knochenmehl  in  ber  2rt 
gemengten  Boben,  baß  immer  ein  ungemengtee  Beet  bajwifchen  blieb. 
Die  in  ben  fünf  mit  falf£altigen  (Subjlanjen  verfemte  (Jrbgemenge  ge* 
baute  Ärappwurjeln  lieferten  me£r  ober  minber  feifenfefte  garben, 
wa^renb  bie  o£ne  Äalfgejalt  (ich  0011  feiner  Dauer  geigten. 

2lm  oolljtänbigjten  erwied  fid)  ba$  Srbgeraenge  mit  treibe  (fo$- 
lenfaurem  Äalf),  bad  mit  verfallenem  Äalf  unb  bad  mit  Gtylorfalf ; 
fchon  an  ber  garbe  bc6  ÄrauteS  war  auffallenb  jebeö  Beet  ber  Srbge- 
menge  &u  unterfcheiben  j  auf  fämmtlichen  ungemengten  Beeten  war 
baö  ^raut  gelbgruner,  auf  ben  mit  Äalf  gemengten  bunfler  grüu  ge* 
färbt;  bie  SGBurjeln,  frifch  &erbrocr)en,  unterfcheiben  (ich  00m  erjten 
3at)r  bi$  ind  britte  3a£r  am  auffallenbjten  in  ber  gärbung;  bie 
SBurjel  auö  bem  falf  Jaltigeu  Boben  gab  einen  Orangen-,  bie  au$  un* 
gemengtem  Boben  einen  gelben  @aft,  würbe  bie  SBurjel  getroef net 
unb  ^erbrochen,  fo  erfchien  erftere  beinahe  rot£,  l*|tere  aber  bloß  xbfy 
(ichgelb,  gemahlen  braunrot^,  unb  festere  me£r  licht  orattgegelb  gefärbt. 
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Ceitenberger  machte  bie  Ärappfabrifanten  Calenberger  in 
@pener,  Sttitfcfce  unb  f&iebrad)  in  $rrMau  Auf  ben  »ort^eityafren 
©ebrauct),  bie  Selber  für  benÄrappbau  &u  raffen,  aufmerffam,  weldje  gel« 
bf r  für  ben  Ärappbau  falfeu  liefen ,  unb  baburd)  ganj  jufrieben  fiel* 
lenbe  SKefuftate  erhielten,  wie  ber  an  Peitenberger  oon  biefen  Käufern 
gelieferte  Ärapp  erwied.  So*  ijt  nun  außer  ollen  3weifel  geflellt,  baß 
wenn  bei  fonft  guter  Sorgfalt  uub  Pflege  in  ollen  Pdnbern,  wo  Ärapp 
erzeugt  wirb,  bem  »oben  oerr)dltnißmdßig  fo^lenfaurer  Äalf  iugefe&t 
ift,  ein  bem  ?foiguoii'Ärapp  gleich  wirfeube*  $robuf  t  erzeugt  werben  fann. 

($tntdeünttg  wnb  ©fite  beö  ärappö  auö  den  »erfcfetefteiieit 

gänfeerm 

£>er  Ärapp  ift  nict)t  in  allen  Zaubern,  in  welchen  er  gewonnen 
wirb;  von  gleicher  ©ute.  Sie  £>auer  wie  lange  man  bie  $flan$e 
in  ber  <£rbe  laßt,  oad  (grbreid)  felbfr,  bad  Älima,  bie  83er)anb.- 
lung  beim  £rocfueu,  3erf(einern ,  93erpa<fen  unb  &ortirungdart 
am  Urfprungdorte  bringen  eine  große  93erfd)iebenr)eit  in  J?infi<r)t  ber 
®ute  unb  oor$tig(tcf)  in  berSRenge  feined  rotten  ^ßigmentd  rjervor.  £ie 
ärappwur$el  befielt  in  brei  $r)eilen:  1.  in  ber  dtißerit  9?inbe;  2.  auö 
&<m  fleißigen  $r)eile;  3.  auö  bem  tyoljigen  Äern.  2)er  fleißige  £t)eil 
ent^afr  ben  meißen  rotr)fdrbenben  @to)f,  wogegen  berr)ol$ige  $t)eil  ein 
f^r  feiued  unb  jarted  SRotr)  liefert.  2>ie  äußere  Slinbe  if)  von  geringem 
2Ö?ri$  unb  gibt  mit  ben  Keinen  3Bur$e(fafern  (ufammen  gemengt 
btn  fogenannten  SRullfrapp 

^Die  im  Jjanbel  oorfommenben  Ärappforten  (äffen  ftcr)  ir)rem  Ur» 
fprunge  unb  ben  (Eigenfcfcafren  nacfo  in  fieben  Abteilungen  bringen. 

3n  bie  erfte  2lb t  r)e  i  l  u n  g  fe&en  wir  ben  Ärapp  aud  bem 
®torgenlanbe,  2t  Ii  $ari  au  er)  Stuart  unb  in  ber  8anbe6fpracr)e  ber 
3nfel  QTppern  (£^ionbo$$a  aud)  Jpagala  unb  (Ecfma  genannt. 
£ie  ?((i^ariwur^e(n  jinb  etwa  vier  Pinien  bief/  außen  braun/  innen 
bunfel  orangefarbig ;  fie  werben  burd)  bie  Sngldnber  in  großen  üuau» 
titdte n  oireft  aud  bem  Orient  belogen  unb  inSnglanb  auf  feineu  Ärapp 
wma&leu.£eutfd)lcinb  be$ier)t  bie  getrotteten  SEBurjeln  in  »allen  über 
frifjt  unb  «öenebig,  ber  93erbraudE>  berfelben  r)at  jeboer)  bei  un$  fafl 

na^gelaifen,  wegen  berllnbequemlicrjfeit,  bie  3Bur&eln  felbft  t>er* 
maW«n  &u  muffen ,  unb  weif  tfoignoner  Ärapp  benfelben  »oUfommen 
«fyt  unb  oerbrdngt  r)at. 
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Die  2Ut$ari  würbe  früher  au«fd)ließlicl>  in  ber  $urfifd)rotf>fdr- 
teeret  $umgärben  ber©arne  unbber  baumwollenen  ©ewcbe  für  SÄouge- 
?(brianopel-3Kaare  uerwenbet,  biö  Daniel  &  6  d)  I  i  n  -  ®  cf)  o  n  dj  uno 
3«  £ofer  jeigten,  baß  ber  ?loignoner,  unb  (Sari  5töd)tin,  baf; 
ber  Jpolldnber  Ärapp  eben  fo  fctyöne  nnb  bauer^afte  garben  gu  liefern 
im  Staube  finb. 

Die  »orjiiglidjjten  (Sigenfcfoaften  bed  Hlijari  befielen  in  bem 
baner^aften  93er£alten  ber  lamit  erzeugten  garben  gegen  bad  2id)t, 
bie@eifenpa)fagen,  baöSKofiren  nnb  2l»ii>iren;  jebocf)  finb  biefe  tigern 
fcf>aften  nicfyt  immer  gleid),  wefcf)ed  von  mtfyt  ober  minber  taltfyaU 
tigern  85oben  abhängig  ijt,  in  welchem  bie  3Bur$el  gebaut  wirb.  Die 
im  83rncf)e  (td)  ine^r  rot&licf)  $eigenbe  SBurjefn  werben  ben  mef?r 
gelb  lief)  erfd)einenben  vorgewogen.  Um  jebodj  in  allen  gdllen  roftr^ 
nnb  aoioirfd^ige  Sarben  &u  erhalten ,  muß  ber  jerfleinerten  levanti- 
fd)en  2lli$ariwur$el  beim  garben  eine  ver^ältnifj mäßige  SD?enge  fohlen* 
faurer  Äalf  (Äreibe)  jugefefct  werben. 

Hn  bie morgenldnbifdjeWiiatiwurjel  ret^t  ftcf>  bie  i  t a  (i  e n  t fcf>e 
nnb  barunter  Dorjuglid)  bie  von  Neapel  unb^icilien  an,  welche  Rubia 
peregrina  ijt,  unb  ebenfalls  niefft  in  9>uloergertalt ,  fonbem  ald 
Sßurjel  in  ben  ipanbel  gebracht  wirb.  ®ie  gibt  o{>ne  3"fa&  von  Äreibe 
folibere  unb  lebhaftere  garben  ald  ber  (Slfafler,  ipolldnber  unb  beutfaV 
Ärapp,  unb  erforbert  nur  einen  mäßigen  3»fo(J  »on  Äreibe,  um  ?loi» 
gnoner  $>aludfrapp  im  garben  gati£  gleid)  $u  fommen. 

99?  it  bem  Tanten  2lli$ari  belegt  man  librigend  alle  &rappwttr$eln, 
welche  unjertheilt  in  bem  ipanbel  oorfommen.  3«  btt  frifdjen  ortenta- 
lifdjen  2lfijarin  i|l  wie  in  jeber  anbem  Stroppwurjel  ber  rot£e  garbjtoff 
im  bedorpbirten  3uftanbe  gelb,  unb  färbt  fiel)  erjt  in  Berührung  mit 
geudjtigfeit  unb  ber  atmofp&drifa)en  Stift  buref)  Aufnahme  oon  @auer- 
ftoff  me^r  rot£.  SBenn  man  frifdje  Ärappwurjel  burdjfcfyneibet,  ober 
if>ren  0aft  auapreßt,  gewahrt  man  beutlierj,  baß  bie  gelbe  garbe  in 
Berührung  mit  ber  Cuft  in  9?oth  übergebt. 

fllijari  in  SGBurjelform  erleibet  wie  ber  gemahlene  Ärapp  burd) 
ben  Einfluß  ber  Cuft  unb  geudjtigfeit  mit  ber  3eit  ebenfalls  eine  95fr* 
befferung  in  ber  Qualität.  Die  Sßerbejferung  im  gdrbeoermogen  tritt 
bei  berfelben  fdjneller  ein,  ald  bei  bem  titgäffer  eingefd)Iagenen  Ärapp, 
weil  pe  ber  Cuft  unb  geudjtigfeit  me^r  audgefefct  ift.  i*p ein  rief) 
®c$lumberger  beobachtete,  baß  Ärappwurjel  8  3a£re  lang  in 
Raufen  in  9)?aga$inen  aufbewahrt  ein  großereö  gdrbeoermögen  0011 
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50  bi$  60  $rocent  9*3*11  SBurgeln  geigen ,  bie  na$  ber  (Ernte  nur 
2  bid  3  Sage  aft  waren.  Durcrj  bad  Älter  erleiben  nur  bit  gucfertgen, 
\d)Uim'iQen  1111b  anbere  »efzanbtjeife  eine  93trdnberuug,  wdjrenb 
bad  rotje  Pigment  baburd)  au$  fetner  Umhüllung  mejr  freier  ent« 
wtcfeit  wirb,  griffe  iSBttrjeln  eignen  ftcf>  bajer  weniger  oortjeifjaft 
im  garben  alö  dftere,  weif  ba«  rot  Je  ^igment  burd)  bie  frembartigen 
SJeife  mejr  $uriicfgejalten  unb  ftcf>  weniger  entwicfeln  fann ;  aucty  be* 
förbern  bie  fcfjfeimigen  SJeile  ein  flarfereS  (Einklagen  in  ben  weifen 
©runb  b.tm  garben. 

3n  bie  j  weite  3btjeifung  rennen  wir  ben  21uignoner 
Ärapp,  ber  wieber  in  bie  rot  Je  unb  rofenrotje  S&urgel  einju« 
Reifen  Die  rotje  Surfet  wdd)jt  in  bem  Dijlrift  9>alud  bei  Äoignon  in 
einem  »oben ,  ber  cor  3*ifen  ©umpfmoor  war  unb  reidj  an  99?ufd&eh 
fetalen  tjh  Diefe«  organiföe,  fowojf  mit  antmalifd^en  ald  oegetabi* 
lifdjen  Überreden  gebüngte  Srbreicr)  eignet  fid)  gang  oorjüglid?  gut 
jutn  3nbau  ber  gdrberrötje,  unb  gibt  ijrefl  fojlenfoitreu  Äalfgejalted 
wegen  beinahe  immer  rot  Je  2£urge(n,  wdjrenb  anbere  »obenarten  ro* 
fnirotje  Gurgeln  liefern.  SP?an  fannte  frujer  atid^  einen  mejr  gelbli* 
cfoenÄrapp  (Jaune),  ber  in  fettem  ferneren  i'ejmboben  gebogen  würbe; 
weil  er  aber  feine  feifenfejre  garben  lieferte,  wieber  aufgegeben  würbe. 
Die  rot  Je  ©orte,  welche  bic  belle  iji,  wirb  9>alueifrapp  (©umpf* 
frapp),  bie  von  ber  rofenrotjen  SBurgel  erjaltene  SKofefrapp  ge* 
uonttt.  Daö  <pu(»rr  bed  ^aludfrapp  ijt  oon  einem  bem  Äuge  ntd)t 
fejr  angenejmen  bunfeln  9?otJ,  entjdft  aber  mejr  garbjtoff  ald  ber 
rofenrotje  Ärapp,  bejfen  9>uloer  0011  einem  mejr  tnd  ©elbe  jie Jenben 
tyllrotj  ifr. 

Der  Hoignoner  $>aludfrapp  er  Jdlt  feinen  ©ejaft  an  fojfenfaurem 
Äalf ,  oon  welchem  bie  Äcfytjeit  ber  bamit  gefärbten  garben  abjdngig 

oon  ber  $ttatur  burcr)  bad  falfreidje  (Srbreicfc,  in  welkem  er  wddjfr. 
Sie  Tljftmtfatton  bed  £alfe$  wirb  burcr)  bad  Älter  im  Ärapp  um  fo 
mejr  befördert ,  fo  entjalten  breijdjrige  ^Bürgeln  mejr  baoon  afd  ein* 
»nb  ein  Jalbjdjrige,  unb  liefern  folibere  unb  lebjaftere  garben  afd 
tief*.  3e  junger  bie  SBurgel  iji,um  fo  weniger  reic^Jaltig  ifi  ber  rot  Je 
Sorbfloff  oorjanben,  unb  um  fo  weniger  bauerjaft  erfdjeinen  bie  gar» 
b*n  mit  berfelben.  Der  reife  atidgewacfjfene  breijdjrige  $aludfrapp 
W&ält  gerabe  fo  oiel  fojfenfauren  Äalf ,  afd  erforberlicr)  i(t  fefle  gar* 

Jii  liefern ,  unb  entjdft  wenigftend  viermal  fo  viel  ald  ber  (glfaffer 
ÄraPP-  Sßürbe  man  ijm  beim  garben  Äreibe  jufejjen,  fo  würbe  ein 
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Überfdjuf  berfelben  ben  Vorbaut  oer&inbern  ft<f>  bamit  ju  fdttig«n 
unb  gellere  garben  liefern,  ba$er  Pigment verloren  ge$en,  unb  beffen 
SÖirfung  befdjrdnft  werben,  $alu6frapp  »erliert  feine  dcfjtfdrbenbe 
Sigenfdjaften  ganj,  wenn  man  @dure  beim  gärben  jufe^t,  welche 
auf  bie  in  i&m  ent&altenbe  Äalffalje  wirft. 

£)tt  SKofefrapp  ent&dlt  oon  Sttatur  weniger  ajfimilirten  Äalf 
al$  ber  ^alue),  ba£er  man  bemfelben,  um  gleich  fejle  unb  Dauerhafte 
Sarben  $u  erhalten ,  beim  garben  mit  einem  ganj  falffreien  SBaffer 
2  $ro$ent  Äreibe  jufefcen  muß.  SBenn  g>aludfrapp  angewenbet,  ober 
vergebenen  anbern  Ärappforten  im  angemejfenen  <Ber$<Sltni&  Äreibe 
jugefefct  wirb,  tritt  wdfrrenb  bed  gdrbend  ber  Ärapp  an  bie  ^onerbe 
ober  bad  Sifenojrob  einen  gewiffen  proportionalen  'flnt&eil  Äalf  ab, 
woburd)  bie  ärappfarben  erß  gegen  äoioiren  folib  werben,  unb  waö 
nod)  merfwurbiger  ifr,  burefj  bietfoioagen  ein  großer  Zfyeil  oon2llaun* 
erbe  oerföwinbet. 

3n  ?toignon  troefnet  man  bie  2Burjeln  g(ei$  auf  bem  gelbe, 
bewahrt  fie  in  »allen  unb  Jpaufen  in  2)?aga$inen  auf,  troefnet  fte 
Dann  in  gefcfcloj[enen  Srocfentfuben  bei  48  bie  52  ©rab  SKeaumur 
Sanne,  ma£It  fie  ju  9>uloer ,  faßt  fie  au  ber  Cuft  rotten  unb  fcfcldgt 
ben  Ärapp  in  gdfier.  ©cfcon  beim  Verarbeiten  ber  SBurjeln  aufÄrapp 
burd)  b ad  zweimalige  ?ibtrocf neu,  welcr)eö  lange  banert,  bann  beim 
3erf  leinern,  wo  alle  Sfjeile  mit  ber  afmofp&driföen  Cuft  in  Söerufrrung 
fommen,  ftnbet  eine  Ornbation  bed  Ärappd  ftatt. 

»efcanbelt  man  Hoignoner  Ärapp  wie  JjoUdnber,  fo  fdat  er  gel- 
ler auö,  unb  wirb  in  ben  gdjfern  $art;  gelb  wirb  er  aber  niemald, 
weil  i£m  bie  freie  @dure  ber  anbern  Ärappforten  fe&lt. 

(Ein  ©emenge  von  £alb  ^alud,  j>alb  rofeurot^em  Ärapp  gibt  ein 
glan^enbe*  9>ufoer,  welche*  im  gdrben  gute  SKefultate  liefert,  weil 
bie  Ceb&aftigfeit  be6  rofenrot^en  mit  ber  reiben  Siefe  bed  $afuö* 
frapp  gemiföt  ein  intenfioed  unb  $ugleicf>  lebhafte«  <Kot£  liefert. 

2>er  2loignoner  Ärapp  jeidjnet  ftd)  burefc  folgenbe  Sigenföaf* 
ten  aua.  @ein  ?lnfe£en  ift  rofenroij,  &ellrot&  ober  braunrot je 
nad)  ben  jur  Bereitung  angewenbeten  SEBurjeln,  unb  ber  me$r  ober 
weniger  großen  93ermifd)ung  von  ^alud  unb  SHofe;  ber  ©eruefc  ifi 
angenehm,  wenig  burcfcbriiigenb,  ber  ©efcfjmacf  etwa«  juef erartig 
mit  »itterfeit  oermengt.  (£r  bilt>n  ein  fefrr  fein  gemahlenes,  troefen 
anjufu&lenbe*  $ul»er,  welc&ed  ber  Cuft  atiSgefefct  fdjwerer  a(*  bie 
anbern  Ärappforteu  geu*tigfeit  atforbtrt ,  julefrt  aber  burefc  2luf- 
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mimt  berfelben  mer)r  ober  minber  bunMrotr)  wirb,  je  nacr)bem  e* 
$alu6  ober  9tofe  ift. 

Der  Hnignoner  Ärapp  fommt  im  JJanbrl  in  gaffern  von  900  Äi« 
(ogramineti  ©ewiefet  uor.  Die  iiinern  KBdnbe  ber  gdf]"er  ftnb  mit  birfem 
^appenbecfel  umgeben/  um  ben  3utritt  ber  Cuft  beffer  abgalten, 
»elcfce  benfelben  fct)wdr£t,  \1)m  bie  eigentr)umticr)e  garbe  benimmt,  unb 
beffen  fdrbenbe  Äraft  burd)  anbauernbe  ginwirfung  oerminbert  wirb. 
0o  wie  bie  Cuft  wirft  and)  ba*  Cic^t  nod)  fd&neüer  oerberblid>  auf 
M  rot£e  Pigment  bed  Ärappd. 

3n  bie  gdffer  eingedampft  erleibet  ber  avignoner  Ärapp  mit  ber 
3eit  nur  eine  fcfjwacfye  ©d^rung  unb  batft  nidjt  wie  onbere  jtrappar* 
(eil  jufammen,  fonbem  erhält  ficf>  jtef*  mer)r  al*  ein  locfere*  ^Puloer. 
£ie  weniger  ftarfe  <3)d£rung  be*  Hoignoner  Ärapp*  rü£rt  bafier,  weil 
er  oiel  weniger/  fdjjleimige,  $utferige  unb  bittere  SBeftanbl^eile  ent&dlf, 
ald  ber  ipolldnber  unb  Slfaffer  Äropp.  Obwohl  er  moglicr)ft  gut  in 
gdffer  eingedampft  wirb/  unb  bie  ©eitenwdnbe  mit  $appe  auftgefut* 
tertftnb,  entr)dlt  er  bennod)  &wif$en  feinen  £$eild)en  eine  gewiffe 
SRenge  atmofpfjdrtfdjer  Üuft,  welcbe  jule&t  auf  bie  gange  Waffe  ein« 
wirft/  unb  bie  urfprtinglicf)  gelbe  garbe  mer)r  rottet.  Der  äotgnoner 
Stopp  fann  gleich  &um  gdrben  gebraust  werben/  allein  e*  fann  ange- 
nommen werben ,  baß  baö  ein  3a£r  lang  im  gaß  aufbewahrte  Ärapp^ 
puloer  audgiebiger  an  rotr)em  Pigment  ift/  aucr)  gewinnt  ed  fortfau- 
fenb  an  gdrbeoermögen  in  gut  oerwar)rten  gaffern  bie)  in*  britte  unb 
werte  3at)r. 

Der  auswärtige  Drucffabrifant  unb  gdrber  mu§  beim  (Sinfaufe 
bee)  Boignoner  Ärappö,  befonberä  im  3wifcr)ent)anbel/  fe$r  oorficr)tig 
fein/  weit  &u  £dufig  betrug  barin  oorfommt/  welche*  bei  feinem  an* 
oern  Ärapp  fo  fel>r  ber  gall  ift.  €r  fann  ficr)  auf  bie  3<id>en  ober 
Warfen,  bie  an  ben  gaffern  fignirt  ftnb ,  twrerjaud  nicf)t  mit  3uoer-- 
Idjjigfeit  oerlaffen ,  fonbern  muß  tr)n  utelme^r  vor  tilgen  r)aben  /  unb 
auf  Rapier  audgeftreut  auf*  prüfenbffe  befetjauen  ;  felbjl  ba  reicht  bie 
Barbe  unb  ba*  ^uäfe^en  nicr)t  au*/  unb  lagt  oft  große  £dufd)uug  ju. 
93ei  birefter  &e$ie£ting  ift  e*  immer  am  ratr)fam(ten,  ftef>  nur  an  aner* 
fannt  folibe  ipdufer  in  ttoignon  felbjl  ju  wenbeit/  bie  meiflen*  außer 
9ÄuU  nur  brei  ©orten,  ndmlid)  <palu*  ober  Stofe,  ober  r>alb  $a« 
lud,  ^alb  SKofe  fabriciren.  fcei  weniger  foftben  unb  gewiffenlofen 
Ärappfabrifanten  wirb  öfter*  ein  offenbarer  betrug  getrieben/  unb  bie 
ttyatlatanerie  fa  weit  au*gebe£nt/  baß  fte  Ärappforten  von  5,  7,  10/ 
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ja  15  $rocent  gereinigt  anbieten,  eine  Cad^erItcf)Feit ,  bie,  wenn  bie 
SGBitrsel  von  ben  Unreinigfeiten  unb  ber  gpibermid  gereinigt  ift ,  von 
fcfbft  tu  bie  tilgen  fpringt.  (gd  ijt  aucf)  ntd>t  feiten,  baß  burd)  ge- 
winnfucfjtige  Äropp*9>robucenten  abftdjtliaV  S3erfdlfcr;ung  (tatt  finbet, 
unb  & war: 

1)  £>urd)  ein  unb  jweijd£rige  SBurjefn,  bie  mit  breijd&rigen  ju> 
fammen  gemäßen  werben,  woburcr)  ber  Ärapp  armer  an  rotfcem 
Pigment  erfcfjeint,  unb  jubem  weniger  folibe  garben  liefert. 

2)  SWit  (Sffaffer  «0?ullfrapp,  ber  in  bebeutenben  Ouantitäten  na$ 
Hvignon  verfauft  unb  borten  mit  21vignoner  ©urjeln  vermaßen 
wirb,  woburef  ein  angarbfloff  armer  Ärapp  entließt. 

3)  9J?it  wert^Ioferen  gelben  SBurjefn ,  bie  weniger  rotten  gorbfroff 
enthalten,  unb  ©eifenpaflagen  nid)t  wiberfte&en. 

4)  Die  aUernad)t£eiIigfte  SSerfdlfcfjung  hingegen  gefd)ie£t  burety 
Terra  bolena,  einer  Htt  (Jifenocfer  (fcofud),  ber  fict)  in  ber  ®e> 
genb  von  2vignon  vorfinbet,  unb  bem  Ärapp  eine  fe£r  fefcone 
gdrbung  erteilt,  bafcer  man  um  fo  me£r  aud  ber  garbe  nie 
ftdjer  auf  bie  Dualität  fcfjfiefien  fann.  Sin  mit  £oluö  verfdlfcfc* 
ter  Ärapp  erteilt  ber  Ärappflotte  eine  oiolette  gdrbung,  unb  be* 
ft$t  außer  flarfem  (Sinfcfylagen  in  ben  weißen  ©runb  unb  $rü-- 
bung  ber  garben  nur  fcljwacfce  gärbungdfäfcigfeif. 

Der  reine  2fvignoner  Ärapp  bejtfjt  in  ber  gdrberei  für  bie 
Darftellung  ber  rotten,  rofa  unb  violetten  garben  fcfydjjbore  gigen* 
fcfcaften,  bie  von  feiner  anberen  Ärappforte  ubertroffen  werben.  (*r 
fdrbt  weniger  in  ben  weifen  (Brunbein,  afd  bie  anbern  flrten ,  unb 
eignet  fid)  indbefonbere  für  fd}öne,  bauerljafte,  rofenrot^e  garben,  bie 
unter  bem  9?araen  Ärapprofa  befannt  ftnb;  aud)  baö  burd>  i$n  er- 
zeugte 93iolett  ift  von  ausgezeichneter  ®d?6nfceit. 

3n  bie  b  r  i  1 1  e  ?l  b  t  £  e  i  I  u  n  g  bringen  wir  ben  ^oUdnbifdjen 
Ärapp,  unter  wefdjen  ber  aud  0eefanb  unb  ©djouwen  bie  vorjüg* 
li<$jte  @orte  ift.  (Er  fommt  im  #anbe(  grob  gemahlen  ald  b  e  r  a  u  b- 
ter  unb  un beraubter  Ärapp  vor,  bejijjt  eine  inö  Orangerot^e 
überge^enbe  garbe,  $at  einen  aromattfdjen  ftarfen  @erud)  unb  juefer- 
artigen,  £inter£er  bittern  (Sefdjmacf,  jiefjt  an  ber  Cuftgeudjtigfeit  an, 
bldjt  ftcfo  auf  unb  verwanbeft  bie  orangerotfce  garbe  in  ein  lebhaftes 
unb  fatted  9tot(>.  Sr  fommt  im  ipanbel  tu  eichenen  gdflern  von  circa 
1200  9>funb  ©ewidjt  vor. 
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T)ft  SpoUfatbet  Ärapp  fann  jung  nidjt  $um  gdrben  verwenbet 
werben;  er  mufj  toenigfleitd  ein  3«br  im  gaffe  lagern.  SWacf)  bret 
IdngjienS  vier  3af)ren  tjt  er  in  feiner  vollften  fdrbenben  Äraft.  93er* 
möge  ber  reicr>Itcr>eti ,  fcfjleimigen,  jueferfgen  unb  bitfern  fceftanbtr)cile 
Qtfyt  er  in  ben  gdjfern  allmdlig  in  ©dr)rung  über,  bie  getrennten 
Steile  vereinigen  (icf;,  Heben  fejr  an  einanber  unb  nehmen  an  ftolumen 
jii,  fo,  bag  naefy  2  bid  3  3a£ren  ber  Sboben  ber  gdjfer  g«nj  conver 
wirb.  £>ur<$  bie  ©dr)ruug  werben  allmdlig  bie  fremben  Stoffe,  meiere 
ba$  rotr)e  «pigment  im  gdrben  jurücf£alten,  jerfefct,  ber  Ärapp  nimmt 
baburef)  eine  bunflere  garbe  an,  unb  fein  garbtfoff  wirb  beelojrpbirt. 
HU  gegorener  Ärapp  entr)dlt  ?llfor)ol ,  ber  ftd)  fdjon  buret)  ben  wein- 
artigen ©eruet)  anzeigt.  SBenn  ber  Ärapp  in  ben  gdjfern  bie  geijtige 
®ä$rung  &urd)gematf}t  t)at,  bauert  e6  gew6$nlicr)  längere  3eif,  e£e  bie 
faure  ®d£rung  eintritt,  welche«  in  einem  warmen  unb  feueren  tfofale 
fdjneller  erfolgt.  2)urd)  bie  fanre  ©dr)rung  wirb  (Sjfigfdure  entwicfelr, 
babei  ift  bie  freie  @dure  oorberrfc^enb  in  falffreien  ^rappforten,  war)* 
renb  fiefc  im  3vignoner  bie  Qsjfigfdure  mit  bem  Äalf  verbinbet.  &rapp, 
ber  8  bid  10  3a£r*  in  gut  gefcfylojfenen  gdjfern  aufbewahrt  ifi,  $ier)t 
feine  geuefttigfeit  mer)r  an;  er  ijt  bann  gefdjmacflod  unb  gibt  an  SBaf* 
fer  feine  <Sd>leimt&etle  me£r  ab. 

2>ie  ?lu$be£nung  bed  Ärappö  in  ben  gdjfern  nennt  man  ba« 
Saufen  be*  Ärapp8,  woburet)  er  fo  r)art  tvirb,  bafl  man  fiefj  beim 
i?rrau6ner)men  bed  Weißeid  ober  ^timmeifend  bebienen  mufj.  ©er 
fdjnelle  3&ad)ötr)um  ober  baö  3uner)men  in  ben  gdjfern,  melcfced  SBir* 
fung  ber  ©dtjrung  ift,  rjdngt  von  bem  Alter  ber  5ßurjetn y  oon  bem 
pulvern,  oon  ber  geu^tigfeit,  ©räjje  unb  2lufbewar)rungdart  fceö 
Sajfeä,  fo  wie  oon  ber  3ar}re$4eit  ab.  «Senn  bie  eingeernteten  SSBur* 
ieln  wie  Hlijari  lange  unvermal;fen  liegen  gelaffen  werben ,  unb  baä 
naa)^erige  bunflere  Ärapp--$ulver  in  gdjfer  gefctjlagen  wirb,  fo  nimmt 
ber  Ärapp  weniger  an  ©ewicfjt  $u ,  unb  erwartet  fief)  weniger  ale)  bafl 
$uloer  oon  frifcfjen  &rappwur&eln ;  ganj  berfelbe  gall  tritt  ein,  wenn 
ba6  Pulver,  er)e  e6  in  gdjfer  gebracht  wirb,  einige  3*it  ber  Cuft 
gelegen  r)ot.  SHacfcbem  bie  ©dbrung  in  ungefähr  brei  3*$"it  vorüber 
ift,  ber>nt  er  ftcr>  nicfjt  me$r  aud,  fann  jeboefc  no$  einige  3ar)re  unbe-- 
färbet  aufbewahrt  werben,  ojne  an  fdrbenber  Äraft  ju  verlieren. 
Später  ger)t  er  propre  jfiondweife  von  äugen  nad)  innen  wirfenb  an 
fdrbenber  Äraft  jurttcf,  bie  €>d)id)ten  an  ben  SSdnben  ber  gdjfer  fan-- 
9<n  an  tyreii  ©lanj  ju  verlieren,  ber  Ärapp  wirb  ^erfe^t,  nimmt 
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ein  braune*  unb  motte*  tfnfe^en  <»«,  »nb  verliert  bur*  fortgefe|* 
ted  (Sinwirfen  ber  atmofp^drifdjen  Cuft  unb  ber  geudjtigfeit  feine 
35raud)barfeit. 

Ärapp^uloer  aue*  neuen  SÜ3  urteilt,  welche*  gleid)  nad)  ber  $ul» 
oerifirung  in  gdffer  eingefd)lagen  wirb,  nimmt  im  erjten  3a£re  1  bid 
3  9>rocent,  im  ^weiten  7»  bie  2  ^rocent  an  ©ewidjt  $u,  im  britten 
ober  bann  gewö^nli*  nicfct  me£r. 

Der  £ollduber  Ärapp  gewinnt  burd)  ein  $weijd$rigee  Hlter  an 
Ctualitdt  betrdd)tlidj,  fo  baf  man  annehmen  fann,  baf  100  $>funb 
bejfelben  bie  Äraft  oon  120  <pfunb  oon  berfelben  @orte,  wenn  er  nur 
$wei  Wlonate  alt  iji,  an  gdrbeoerm6gen  g(eid}fommen ,  ba^er  bie 
Ärapp*$robucenten  fagen,  baf  er  in  ben  erjten  brei  3a£ren  bie  3infen 
oecfe,  unb  ofruebem  fein  SBert£  na<fc  ber  june&menben  »ratic&bar: 
feit  fhigt. 

Der  £olldiiber  Ärapp  ifi  unter  allen  berjenige,  welker  ben  wei- 
fen ©runb  beim  gdrben  am  meijten  verunreinigt,  beraubter  Ärapp 
liefert  reinere  unb  fd^önere  garben ,  aucfe  färbt  er  nicfct  fo  fiarf  in  ben 
weifen  ©mnb  ein,  ale  unberaubter.  3unger  Ärapp  fdrbt  burcfc  bie 
beigemengten  fcfeleimigen  Steile  aud)  me^r  in  ben  weifen  ©runb  ein 
ate  gegorener.  Da  ber  Jpolldnber  Ärapp  bie  (gigenföaft  befifct  bie 
bleidjfejlejten  garben  $u  liefern,  fo  bebient  man  jtd)  feiner  in  ben  Äaf* 
tunbrucfereien  für  folcfye  garben,  welche  nidjt  roftrt  ober  aoioirt  wer- 
ben. Die  bamit  gefärbte  SBaare  muf  früher  im  Äleienbabe  gereinigt 
werben,  etye  man  fte  ben  €>eifenbdbern  unterwirft,  weil  fonjl  bie  Sin* 
fdrbung  in  ben  weifen  ©runb  auf  ber  SBleidje  fd)wieriger  wegzuraf- 
fen ifr.  Sur  rotfce  garben,  bie  gefeift,  rojirt  unb  aoioirt  werben  fol- 
len ,  fe&t  man  beim  gdrben  8  ^rocent  Äreibe  ju.  ©uter  Jf>oü*dnber 
Ärapp  fdrbt  Violett  weniger  föön  ale  ber  Slfajfer,  Dagegen  gibt  er 
auöge&eicbnet  fd)öne,  intenfioe,  fotte  unb  gldnjenbe  braune  garben. 

SBeil  ber  ^olldnber  Ärapp  ben  rotten  garbjloff  am  reichlichen 
unter  allen  Ärappgattungen  enthält,  wirb  er  oor$üg(id)  in  ber  dtouge- 
Jlbrianopelfdrberei  mit  3ufa£  oon  Ärei&e  oort&ril&aft  oerwenbet.  (£r 
entwickelt  feine  garbungdfä^igfeit  &auptfddjlid)  in  ^öfteren  Sempera* 
turgraben  oon  70  bie  80  ©r.  SR.  Sttadj  ©ugenmue  nimmt  Jpollanb 
idbrlid)  für  Ärapp  aue  bem  fluelaube  bie  ®umme  oon  4,500,000 
©uloen  ein. 

Xn  ben  £olldnber  Ärapp  fdjlieft  ftc&  ber  belgifdje  Ärapp 
an,  ber  in  ber  ©egenb  oon  Raffelt  gebaut  unb  bie  größte  Ä£nlic$feit 
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mit  jenem  bejtyt,  bem  er  au*  o"  fdrbenber  Äroft  gleich  fommt.  £a 
er  ebenfalls  feinen  fofclenfauren  Äalf  enthält ,  fo  muß  man  i$m  beim 
gdrben  10  ^rocent  Äreibe  jufefcen ,  wenn  man  rott)e  unt>  rofenrot&e 
Sarben  erzeugen  will,  welche  Me  8eifeupaj[agen  unb  ba*  SXofiren  mir 
®alpeterfdure  ober  boppeltem  (£r)lor$inn  anhalten  foüen.  3n  $inft*t 
anf  bie  «brisen  (£igenf*aften  unb  baö  ?llter  gilt  gang  badfelbe,  wae" 
über  ben  Jpolldnber  Ärapp  gefagt  mürbe. 

3n  bie  vierte  Abteilung  nehmen  mir  ben  glfaffer 
Ärapp  auf;  er  wirb  wie  ber  ipolldnber  ni*t  jung  perarbeitet,  unb 
erreicht  erft  na*  2  bie  3  3«&ren  bur*  bieOdfrrung  in  bem  gaffe  feine 
ooHe  fdrbenbe  Äraft.  Dur*  bie  ®d&rung,  bie  weniger  auffallenb  alö 
bei  jenem  ift,  bacft  er  in  bie  Stöitte  hinein  $ufammen  unb  wirb  eben  fo 
fejt  unb  £art.  <£r  ijl  $iemli*  grob  gemahlen,  unb  je  na*  ben  Warfen 
von  braunem  2lnfe£en  biö  ind  lebhafte  (Selb  uberge^enb ,  ber  <9eru* 
ijl  weniger  ftarf ,  ber  @ef*macf  weniger  sucferig,  aber  eben  fo  bitter 
wie  ber  &o[l«inbif*e.  Obwohl  er  beraubt  unb  unberaubt  fabricirt  wirb, 
fommt  er  niemalö  unter  fol*er  Benennung  oor.  #einri*  2>  er) !  u  im 
berger  bat  gezeigt,  baß  (Slfajfer  unb  Hoignoner  Ärapp,  weiter  ju» 
oor  einige  Sage  an  einem  feuchten  Orte  gelegen/  fi*  um  bad  93ierfa*e 
oe6  anfdug(i*eu  93o(umen$  vermehrte,  unb  wieber  getrrefnet  in  ©(aö- 
fiaf*en  eben  ooH  angefüllt,  gut  luftbi*t  oerforft,  unb  gegen  ba6  Ci*t 
verwahrt,  ftd>  oiele  3a£re  &inbur*  £dlt,  unb  an  3«naj>me  beö  gärbe* 
»ermögena  um  80  $rocent  ficf>  me&rt,  wenn  er  auf  fol*e  Art  oier$e$n 
3o^re  aufbewahrt  wirb.  <8on  folgern  Ärapp  färben  7  ©ewi*t*tj>eile 
eben  fo  bunfel  unb  fatt  al$  12  ®ewi*tot&eile  berfelben  @orte  na* 
vier  Sauren  auö  bem  Saffe  genommen,  bringt  man  hingegen  neuen 
Äropp  foglei*  na*  bem  Srocfnen  unb  $Ra$(en  in  9  lä  ferne  <$ef<ifje, 
Die  man  bamit  gan&  anfüllt,  luftDi*t  oerf*liefjt  unb  gegen  ba$  Pi*t 
»erwägt,  fo  er&dft  er  |t*  inSUnbeftimmte,  o&ne  an  ©ewi*t  Mime^ 
wen,  unb  o&ne  bunfler  ober  Jart  ju  werben,  fo  wie  o§ne  «öermejjrung 
Sarbeoermogend. 
3n  getroef  neter  unb  jerfleinerter  ©eftalt,  wie  berfelbe  in  bie 
Säjfer  eingedampft  wirb,  befinbet  ft*  jeber  Ärapp  im  ornbirten  3w- 
f^anbe ;  in  ben  gdffern  tritt  eine  (angfam  erfolgenbe  ©djrung  ein, 
wel*e  ben  garbftoff  wieber  beöorobirt.  <2>*Ium  berger  ift  ber  Xn> 
fify/  baß,  wenn  man  ben  garbftoff  in  beeojnbirtem  3"ftflnbe  »ern?en- 
^/  unb  berfelbe  erft  wd^reub  ber  gdrbeoperation,  ober  wd&renb  ber 
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öerbinbung  mit  bem  fceijtnittel  fid>  ornbitt,  bie  Operation  möglich 
gut  unb  vorteilhaft  vor  ftcf>  ge$t. 

Der  Glfafler  Ärapp  enthalt  eine  «Saure,  welaV  nacJ>  Äur)l* 
mann  ber  Äpfelfdure  fynlid) ,  aber  uia)t  int  Hvignoner  Ärapp  vor« 
£anDen  ijt.  <5r  ift  reicher  an  ^urptirtn  ald  Der  Tlvignoner,  bar)er  be« 
fonberd  gut  geeignet/  fcJ)öne  rofenrot^e  Safe  $u  erzeugen.  3m  ipanbel 
foinmt  er  in  eichenen  gdflern  von  600,  in  falben  gdjfern  von  300  unb 
in  Viertel  -  gdjfern  von  100  Äilogrammeu  vor.  Tille  biefe  gdfler  finö 
fict)  in  ©eftalt  gleich  unb  unterfdjeiben  ficf)  mir  burc^  i&re  @roße.  Die 
verfdjiefcenen  tnarfirten  ©orten  begeben  in : 
0.  Sttullfrapp, 

M  F.  Sftittelfetfl, 

F.F.  geinfein, 

S.F.  ©uperfein, 
S.F.F.  ©uperfeinfein. 

Da  ber  (Slfajfer  Ärapp  feinen  fo^enfauren  Äalf  enthalt,  fo  £al« 
ten  bie  Damit  gefärbten  garben  o&ne  3«fa&  von  ÄrriDe  Die  ©eifenpaf* 
fagen,  ba6  SKoftren  mit  €>dur*  uuD  Jlviviren  nicfot  au$,  ba^er  man 
beim  gdrben  fohlen fon reit  Äalf  $ufe(jen  muß,  welcher  außer  Der  ent- 
fpredjenben  SBirfuug  and)  Die  vorfjancene  freie  @dure  be9  Ärappö  bin* 
bet.  Sttan  £at  ubrigend  felbjt  bei  einem  3ufa{)  von  10  $>rocent  treibe 
bei  biefer  Operation  mit  weit  größerer  tfufmerffamfeit  $u  verfahren, 
unb  bie  gurben  gelinber  411  be^anbeln ,  ald  ed  bei  bem  Hvignoner 
Ärapp  ber  gall  ifh  95?ifc^t  man  (Slfafier  $ur  £dlfte  mit  itvignoner 
Ärapp,  fo  erfdjeinen  bie  garben  o^ne  Äreibejufajj  fefler.  Der  (Slfafier 
&rapp  eignet  |id)  fe£r  gut  für  bie  $?ifcfyung$fdrberei  mit  SKinben  unb 
folgern,  weil  ftd)  ber  Orunb  leicr)t  weiß  machen  laßt  unb  bie  garben 
bad  Sonnenlicht  gut  vertragen. 

Jpauömann  in  Eogelbact)  bei  (Eolmar  war  ber  Srfte,  ber  in 
ben  1790ger  3a£ren  bie  (Snrbecfumj  machte,  baß,  wenn  ein  SBoffer 
beim  garben  mit  (Slfajfer  Ärapp  nid^t  genügenb  falffjaltig  fei,  mau 
bemfelben  für  fefte  garben  Äreibe  $ufe{jen  müjfe.  Dad  ©ewid)t  ber 
Äreibe  für  ein  9>funb  Ärapp  betragt  je  na$  ber  SHatur  beö  SBajferS 
1  biö  r/t  Cot&. 

2tn  ben  (Slfaffer  Ärapp  fließt  fict)  ber  9*&einpf dt jer  unb 
ber  Ärapp,  ber  int  Jbabe uferen  cultivirt  wirb,  an,  bie  in  i£ren 
<£igenfcr)aften  unb  ber  Sttatur  nad)  gan$  mit  jenem  übereinfiimmen. 
?fucfy  biefc  Korten  bebürfeit  beim  ?tu0&ie$eii  i£red  rotyfärbenben  ^>ig* 
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mentd  beim  gdrben,  gleid^  bem  (SIfajfer  weniger  ipifce,  aU  ber  $qU 
Idnbiföe  Ärapp. 

3«  bie  fünfte  2lbtr}eilung  i|l  Der  <£cMefifc$e  ober 
»redlouer  Ärapp  &u  $är)len.$r  würbe  ppllfpmmen  bem  (Slfaffer 
gleid)  fommen,  wenn  ir)m  me£r  (Sorgfalt  im  Hnbau  gewibmet,  unb 
bte  SBurjefn  untermengt  gemahlen  würben,  fp  ober  werben  1-/  2^  unb 
Sjä^rige  2Bur$eIn  $tifammen  gemengt ,  wpburdj}  man  im  Sorben  nie 
mit  £id)err)eit  arbeiten  fann.  SBenn  breijär)rige  SÖurjel  in  einem  ge« 
falften  S&pben  gebogen  unb  gan&  nact)  Ävignoner  21rt  ber)anbelt  würbe, 
biirfte  ein  «Refultat  erhielt  werben,  welcrjed  in  allen  «8err)ä(tnijfen 
nia)t  hinter  apignpnSKpfe  freien  bürfte. 

2)er  ©redlauer  Ärapp  fpmmt  in  &wei  tfrten  vor,  nämlid):  als 
geroobnlidjer  ©redlauer  Ärapp  nact)  2foignpner  2lrt  zubereitet.  (5r  lie- 
fert ein  Iebr)afte£  9?ot^  unb  bient  ppr$üg(id)  gut  jur  £arftellung  ber 
braunen  Sarben ,  auet)  ba$  93iofett  erfdjeint  bamit  reiner  ald  mit  €(* 
fojfer  Ärapp  gefärbt.  (Segen  ©eifenpajfogen,  SRpftren  mit  ©dure  unb 
doppeltem  dfyior^inn  permag  Die  garbe,  wenn  ntaV  Äreibe  beim  gär- 
ten jugefefct  wirb,  nict)t  &u  wiberjte^en.  90?it  äpignpner  Ärapp  per-- 
mengt,  werben  fdjpne  unb  bauert)aftere  garben  erzeugt. 

£>ie  fdjlefifdje  SHpt^e,  weldje  aud  einjähriger  Ärappwur* 
(ei  bereitet  wirb,  ijt  unter  beut  Sftamen  Pommer;  pber  Jj>erbft-- 
r ö  t  f>  c  befannt.  @ie  wirb  in  Warfen  perfenbet,  in  benen  fie  gdr)rt, 
unb  barin  fp  feft  wirb,  wie  i>ollänber,  (Slfajfer  pber  ©realauer  Ärapp. 
21n  gärbelioff  «|T  fie  73  armer  alö  Ärapp,  weil  ir)re  SBurjel  bie  «Reife 
niajt  erreichte.  fceim  gdrbcn  erforbert  fie  jtdrfere  Jpifce  alö  ber  Ärapp, 
man  laßt  in  ber  Siegel  */4  ©tunbe  lang  fpcfjen. 

©er  93erbraucf}  ber  SRötr)e  befct)rdnft  fid)  meiji  auf  bie  preufiu 
Ken  §taateu,  ©Pinien  unb  ©adjfen,  wo  fie  $um  gdrben  ber  orbi* 
nären  ?(rtifel,  oprjüglid)  für  braune  garben  iu  ben  Äattunfabrifen 
»envenbet  wirb.  3n  ber  @cr)afwplleufdrberei ,  fp  wie  aucr)  in  ben  fp- 
genannten  @djwar$-  unb  ©cfcpnfärbereicn  biefer  ?änber  bebient  man 
f»d)  if>rer  faft  au6fd>liefilid). 

3n  ©Pinien  würbe  bie  Ärappcultur  biö  jefct  nur  ejrperinten* 
tationöweife  perfudjt.  (Sin  franjopfetjer  (Emigrant,  Ramend  ^icarb, 
brachte  im  3a£re  1790  ben  erjlen  ©amen  baopn  nad)  9>rag,  unb 
taute  in  ber  Umgegenb  ber  ©tobt  einen  guteu  Ärapp,  gab  aber  aud 
S&tongel  on  Unterfiüfcung  bae  Unternehmen  balb  wieber  auf.  (£arl 
Äöcblin  baute  benfelben  in  3undbun&Iau/  gürfi  Sari*  auf  fei* 
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ner  j?errf$aft  Dobrawig  unb  ©raf  3ftatr)ia0  t^un  auf  ber  fei* 
nett  $u  ©er)ufc$i&. 

Die  erzeugte  Ärappwurjel  ivurbe  ber  <£Ifoffer  an  CUialitdt 
gleich  gefrellt,  bie  eingeerntete  «Wenge  war  jebodj  nidjt  grofi  genug, 
eine  Ärappbarre  unb  93?ur)fenanfralt  barauf  $u  griinben,  weswegen 
ber  ?(nbau  fpdter  wieber  aufgegeben  würbe. 

Gsbuarb  C  e  i  tenberger  $at  aucr)  einen  Ärapp,  ber  in 
©teiermarf  gebaut  würbe,  unterfud)t,  unb  gefunben  ,  baß  er  (Td)  in 
feinen  (Sigenfdjaften  bein  Jpolldnber  Ärapp  jundcftjt  ftellte,  jebodj 
weniger  einfdrbte  unb  ®eifenpajfagen  aue^ielt;  gegen  SRojtren  unb 
tfoioiren  »erhielt  er  ficr;  wie  <£[fa(fer  Ärapp. 

3n  bie  fechte  2lb  Teilung  nennen  wir  ben  Ärapp  auf; 
welker  in  Ungarn,  im  £5anate,  im  fii  blicken  SNuflanb 
unb  ber  Ä  r  i  m  gebaut  wirb.  Diefe  ©orten  $eict)nen  fid)  wieber  nad) 
ben  Cdnbern,  fo  wie  nad)  ber  Jfcer)anblungdart  im  Jlbtrocfnen,  2>ov 
tiren,  Stampfen  :c.  von  einonber  au*.  2>er  ungarifdje  unb  ber  im 
%anat  erzeugte,  befi&t  im  äußerlichen  tfr/nlidjfeit  mit  bem  ^ottanbi» 
fcf)en.  (Sr  fdrbt  nid)t  ftarf  in  ben  weifen  ®runb  ein,  unb  bie  bamit 
gefärbten  Jatben  (äffen  jicr)  an  ber  üuft  gut  abbleiben,  o$ne  an  Ceb- 
fjaftigfeit  $u  verlieren ,  aucr)  bebarf  er  $ur  2ludjie$ung  feineö  garb- 
ßoffe)  feiner  ju  großen  £i$e. 

3n  bie  fiebente2lbtr)eilung  jaulen  wir  ben  o (l i n b i* 
fcfce«  Ärapp  (Rabia  manjith).  SBenn  bie  SEBurjeln  unb  Stengel 
biefer  9>flan$e  gemahlen  unb  in  gdjfern  gleict)  bem  europdifdjen  Ärapp, 
vor  bem  Zutritte  beö  ?id)t$,  ber  Cuft  unb  ber  geudjtigfeit  verwahrt 
werben,  wirb  ein  beffered  $>robuft  erhalten,  ald  bie  lofen  SBurjeln 
ober  Stengel  tu  bie  Dauer  $u  leijteu  vermögen.  }(ud  ben  Söerfucfcen, 
welche  83  an  er  oft  mit  biefem  garbmaterial  anpeilte,  r)at  ficr)  erge- 
ben,  bafj  ber  garbftof  ber  SWanjit^  in  ipinfictjt  ber  allgemeinen  (Eigen- 
fdjaften,  bem  ber  Rubia  tinetorum  fe£r  dr)nlicfy  i|l ,  jebodj  mit  bem 
9?acr)t£eile,  baß  fein  9?otr>  auf  Baumwolle  unb  deinen  ntc^t  fo  bauer- 
£aft  ald  baö  ber  leperii  ftd)  erweijt.  SWanjit^  fctydgt  beim  Sdrben 
weniger  in  ben  weifen  ©runb  ein,  ale)  alle  anbern  europdifcr)en  Ärapp 
forten,  unb  erforbert  ba$er  weniger  SQiafc^en  mit  Äleie  unb  fur^ered 
3ue}(egen  auf  bie  BMeictywiefe. 

2fnf  @cr)afwolle  unb  €>cr)afwollen  $ucf)  erhielt  £  au  er  oft  eine 
rot^e  gatbe,  bie  gldnjenber  unb  lebhafter  war,  a(6  bie  mit  £olldnber 
Ärapp  erzeugte.  (Sr  erhalt  mittel)!  3i"uaufl6fungen  a(6  i&eijen  für 
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feinefl  $uc$  mit  9)?anjtt£  allein  eine  @charlachfarbe,  bie  für  fteh  ge« 
ff brn  einen  fronen  Süßer  geigte,  gegen  <£ocr)eni(lefchar(ach  betrachtet 
hingegen  eine  größere  Neigung  ine)  (Selbe  wat)rnehmeu  lief.  Iftachbem 
er  ber  Üttanjith  (Eochenille  jufefcte,  erhielt  er  eine  oorjügliche  0d)ar* 
(abfärbe,  bie  er  mit  £ollänbifcf)em  Ärapp  oergeblict)  her$ujtellen  fitste. 
3n  $Rücf|icr)t  auf  bie  Dauerfraftigfeit  ber  garbe  fanb  er,  baß  fie  jener 
ted  (Sochenillefcharlachö  udOig  gleich  fommt,  unb  empfehlt  bajer  bie» 
feö  SRittef,  einen  guten  Scharlach  mit  93erminberung  ber  Soften  beim 
Sorben  wollener  Sucher  r)*roor&ubringen.  Stöit  (Sifen  unb  anbern  %a? 
fen  bringt  3Ranjit$  garben  t)eroor,  bie  nur  wenig  oon  jenen  oerfcr^ie- 
ben  fuib ,  welche  mit  benfelben  Mitteln  burch  £öü*dnber  Ärapp  er» 
^eugt  werben. 

Über  SWanjit^  beim  gärben  |inb  bie  Hnftchten  geteilt ,  wdfrrenb 
SRunge  ed  farbpoffreicr)er  ala  ben  Ärapp  annimmt,  unb  beimgdrben 
nicht  fe£r  in  ben  weißen  ©ruub  einklage,  r)at  Mannen  berger  bei 
feineu  gdrbeoerfuchen  im  ©roßen  ba6  ©egentheil  gefunben,  unb  ge» 
i*igt,  baß  bie  SBurjel  faß  nur  allein  färbt,  unb  bie  Stengel  nur  fer)r 
wenig  garbjloff  beftfen,  fo  baß  8  fcheile  berfelben  erforberlid)  werben, 
um  eine  fo  fatte,  wenn  auch  nicht  fo  reine  garbe  ju  geben,  altf  Steile 
SBurjeln  gewahren,  unb  baß  Sttanjith  or)ne  2luffc^ließung«mittel  feine 
garbe  gebe. 

3ud  3>annenberger'6  93erfucr)e  ergibt  |td) :  1 )  2>aß  ein  3"* 
ffl^  oon  Älcie  eine  rofenrot^e  garbe  oon  mittlerer  SHuance  gibt,  welche 
gegen  Q^lornatron,  Seife  unb  Sonnenlicht  fer)r  emppnblid)  ift.  2)  90?it 
einem  3ufafc  oon  Äreibe  ober  fo^lenfauren  2llfalien  ben  garbfloff  nicht 
abgibt.  3)  Surch  einen  3«fafr  oon  1/4  £r)*il  Sumacr)  auf  1  $(ei( 
Manjith  eine  fatte,  folibe  aber  brdunlidje garbe  liefert,  inbem  in  biefer 
Söerbinbung  1  fcheil  SWanjith  auf  1  £fc)eil  SBaare  fct)on  beffer  färbe, 
alö  wenn  uoct)  einmal  fo  oiel  3Ranjitr)  allein,  unb  2  Steile  ü)?an* 
i(t^  'A  $heil  Sumact)  unb  1  £r)eil  ffiaare  bie  gefdttigfte  garbe  lie.- 
fern,  welche  ber  oon  l  $£ei(  r)ollänbifcr)em  tinberaubten  Ärappd ,  in 
Swbinbung  mit  Sumacr)  gleich  fommt;  fo  baß  man  9Ranjith  i"  orbi« 
narer  SBaare,  welche  fein  gldnjenbee*  SXotfy  bebinge,  oerwenben  fann. 
*)  Daß  bad  bamit  erzeugte  SHoth  burcr)au$  nicht  biefelbe  Solibitdt  ald 
&ad  mit  Ärapp  gefärbte  bejtfct,  unb  ein  3«fAfr  wn  99?al$  beim  gdrben 
Pnjtig  wirfe. 

X>urct>  baö  abgegebene  ©utacrjten  oon  £3$hm  unb  diobiling 
werben  bie  2) a n nenberg'fch*"  SHefultate  betätigt,   unb  »6 hm 
n.  3 
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bemerft  batet  nocfc  indbefonberd ,  baß  3ftan)ith  mehr  in  ben  weißen 
(Brunb  einfdrbe  ald  Ärapp,  unb  felbjt  nacfy  bem  durchnehmen  in  einem 
Äleien-  unb  (Shlorbabe  »od?  bemerfbar  bleibe,  alfo  ber  2lnjic$t  oon 
83  a  n  c  r  o  f  t  wiberftreitet. 

3m  3ajre  180S  erlieft  id>  (ufaUtg  eine  Partie  Rubio  manjith, 
bie  nad)  tfudfage  bed  Wagajinierd  wenigflend  fcfcon  $ehn  3ar)re 
lang  in  einer  Äitfe  auf  bem  Dacfcboben  eine«  gabrif  *  (Stabliffementd 
nadjläßig  $ugebecft  geflanben,  unb  unter  bem  Sttamen  SJfanjefter  in 
ber  flJorrathdlijle  aufgeführt  worben.  £ad  $>robuft  war  in  geniale» 
nein  3uftanbe,  unb  hatte  burd)  tfänge  ber  3eit  tu  Dualität  verloren. 

£>em  äußern  2lnfehen  nact)  erPannte  icr)  ed  gleich  ald  eine  SKubia* 
gattung,  unb  bie  93erfuct)e,  welche  ta)  bamit  anftellte,  entsprachen  im 
Allgemeinen  benen,  wela)e  »an  er  oft  uud  fpäter  in  feinem  SBerfe 
mitgeteilt  Jat.  Wein  ju  oerarbeitenbed  Material,  bad  buret)  3umtt 
bed  Ctd?td,  ber  i?uft  unb  bed  2llterd  gelitten  ^atte,  erforberte  aud  bie* 
fer  Urfacrje  eine  größere  Quantität  beim  gdrben,  ald  biejenige,  welche 
SÖ  an  er  oft  mit  bejferem  Sttanjith  bei  feinen  Söerfucfcen  »erweubete. 

&ejtaitfct|>eüe  unb  ©igen (Soften  fce$  J?raj>p$. 

£er  Ärapp  enthält  außer  jwei  rotbfdrbenben  Pigmenten,  wovon 
bad  eine  beim  gdrben  folibe,  bad  anbere  w  en  ig  er  Dauerhafte  gar* 
ben  liefert/  noct)  einen  braunen  unb  einen  gelben  fallen  garbfloffj 
außer  biefen  aber  nod)  Jpoljfafer,  jiuferige  9Raterie,  oegetabtlifcr)ed 
Siweiß,  fettet  Öl,  ^flanjenfäure,  33itter<  unb  Äalferbe,  welche ,  ab* 
gerechnet  ber  fohlenfaureu  &alferbe,  eher  eine  nacr)thei(ige  ald  vorteil* 
hafte  SHolle  beim  gärben  einnehmen ,  weil  baburefc  bad  eigentliche  fo* 
libe  rothfärbenbe  Pigment  $urucfgehalten,  ba^er  nur  t^eilweife  baraud 
entwicfelt  unb  audge^ogen  werben  fann. 

Mehrere  (Shemifer ,  unb  barunter  oorjuglicr)  SRobiquet  unb 
(Soli  n,  bann  ^erfoj,  Änfjlmann,  ©ou  Itter  be  <£loubrp, 
(Eheoreul,  SRunge  tt.  a.  m.  ^aben  ftcr)  burd)  bie  Hnalofe  bed 
Ärappd  in  neuerer  3eit  wefentlidje  93erbtenfre  erworben,  unb  mand^ed 
frühere  £>unfle  aufgehellt.  SRobiquet  unb  So l  in  haben  bie  betbeit 
rotten  garbftoffe  int  $ahre  1826  unb  1827  aud  bem  Ärapp  audgefd)ie* 
ben ,  unb  bem  folibfärbenben  ben  tarnen  21 1  i  j  a  r  i  n  ober  £  r  a  p  p* 
roth/  bem  weniger  folibfärbenben  ben  tarnen  ^urpurin  ober 
Ära  pp-^urpttr  aud)  SHofafarbftoff  beigelegt,  unb  bewiefen, 
baß  ihr  93erhä(tniß  ftcr)  nacr)  ber  9?atur  bed  lobend,  ber  litt  bed  Tin* 
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baue*/  bem  Älima  unb  bem  alter  ber  SGBurjel  oerfchieben  jeigt,  an<h 
baß  nur  aiijarin  mit  ber  2llaunerbe  fol  ibe  garbrn  ju  eräugen  fähig 
ijt,  währenb  $urpurin  nur  fluchtige  garben  hervorbringt,  unb  alle 
übrigen  fcejtanbtheile  bed  Ärappa  mit  ben  SBei$en  feine  fejle  Serbin« 
bting  eingehen.  SKobiquet  nimmt  bie  ^räejrijtenj  beö  Jpauptfarb« 
floffa  im  Ärapp  an/  unb  iß  Der  Unfify,  baß  baa  ?l(t^artn  burch  ben 
SGegetationaaft  gerabe  fo  hervorgebracht  wirb/  wie  cd  ficb  mit  ben 
»erfefciebenen  9)?orbaiitd  ju  ben  mannigfaltigen  garben  oerbinbet, 
meiere  in  ber  gdrberei  bargefteüt  werben. 

Äuhlmann  nennt  bad  fahle  gelbe  Pigment  £  antin,  wel» 
djed  ftch  fo  wie  baa  $>urpurin  bei  nieberer  Temperatur  in  SGBaf» 
fer  lötf. 

&a£  braune  harzige  9>igment/  Arappbraun  genannt/  fleUt 
nac^  91  u  n  g  e  eine  febwar^braune  troefene  ÜÄajfe  bar,  welche  in  Sßaffer 
unb  SBeingetft  unauflöslich  ift/  unb  bem  gebeizten  baumwollenen  Stoff 
feine  garbe  erteilt. 

2>er  f olibfdrbenbe  rot^e  garbjtoff  bed  Ärappa,  baa 
aiijarin,  wirb  nach  9t  o  b  t  q  u  e  t  unb  d  o  l  i  n  auf  folgenbe  7in 
bargeftellt: 

(5d  werben  1  £$ei(  (Elfaffer  Ärapp  (ber  2toignoner  gibt  feine 
©alterte)  mit  3  feilen  faltem  Sßajfer  nicht  langer  ala  10  Minuten 
eingeweicht/  unb  bie  ÜÄaffe  in  einem  leinenen  Suche  ausgepreßt/  wo* 
nach  bie  braunrote  gliijfigfeit  ju  einer  jittemben  Üttajfe  gerinnt/  bie 
man  roitteljl  allmältg  oerftärften  2>rucfd,  burch  mehrfach  $ufammen# 
gelegtea  tfeinentuch  auapreßt,  mit  SBajfer  befeuchtet  unb  wieber  auö' 
preßt.  2>ad  jurucfbleibenbe  Cafmud  röt^enbe  (Serinfel  (welched  auch 
fogletd)  ber  Sublimation  unterworfen  werben  fann)  tritt  an  fochen» 
ben  21(fo§o(  baa  barin  enthaltene  Ärapproth  ab/  wa^renb  fitcf floff ^al* 
tige  SRaterie  nebft  phoaphorfaurem  Äalf  juruef  bleibt,  £ie  Sinftur 
wirb  bid  auf  »/5  abbeftillirt,  ber  SHucfjlanb  mit  wenig  Schwefelfaure 
unb  viel  SSBajfer  werfest/  unb  ber  entjtehenbe  flarfe,  braungelb  gefärbte 
SWieberfchldg  mit  viel  SBajfer  burch  Decantiren  au0geu>afa)en ,  bid  ade 
Schwefelfaure  weggefchafft  ijt.  9)?an  troefnet  ihn  ab/  bringt  ihn  in 
eine  (Slaaröhre  unb  fefct  btefelbe  einer  mäßig  anhaltenden  ijifce  aud/ 
wobei  er  fd) miljt,  nach  erhi&tem  gett  riecht/  unb  einen  gelben  Stauch 
entwicfelt/  ber  fich  in  Nabeln  ala  ^lijarin  fubd'mirt.  2>en  SHieber- 
fcblag  fann  man  auch,  ftatt  i^n  ber  Sublimation  ju  unterwerfen,  mit 
Äther  aua^iehen  unb  biefen  verbunden  la(fen.    Die  erjlen  dtherifchen 
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?( übrige  ^interlaffen  btefelbrn  Kobeln ,  bie  härteren  Schuppen  unb  bie 
lejtern  einen  glänjenben  Staub,  ber  grogtent£eife)  nur  faurea  gett  ju 
fein  fcheint  unb  wenig  2lli$arin  entölt. 

X>aa  burch  Sublimation  erhaltene  2Ui$arin  bilbet  gewöhnlich 
golbgelbe  glänjenbe  lange  Nabeln ;  bie  garbe  tiefer  Nabeln  oariirt 
ubrigena  bebeutenb,  je  nach  bem  ©rab  i&rer  mechanifchen  Breitling 
unb  ber  Temperatur,  bei  welker  jte  fublimirt  würben ;  fte  fönnen  blaß- 
gelb  ober  bunfelrot^  fein ,  o$ne  baß  jeboch  in  ijinficht  auf  fdrbenbc 
Straft  eine  €Gerf4>teben^ett  jratt  jinbet.  OafmuG  rottet  biefelben  in  ber 
alfo$olifchen  unb  #r$erauflofung,  ein  SBeweia,  baj  bad  aitjarin  fau 
rer  Sftatur  ij>. 

£ad  fllijarin  16(1  fiefe  fe$r  wenig  in  falfem,  leichter  in  fachen» 
bem  SSSaffer  mit  rofenrotjjer  garbe;  wdfferige  Säuren  fragen  efl 
baraua  in  hellbraunen  gloefen  nieber,  unb  lajfen  nur  wenig  mit  gelb- 
licher garbe  gelöfi.  Sßäjferige  2llfalien,  j.  Jb.  Ammonium ,  löfen  eO 
oiel  reichlicher  ala  SBaffer,  mit  fd?ön  oiolettrotj>er  garbe  auf.  3m 
3(fo$oI  (oft  ed  fid)  fa(i  in  jebem  93er£ältnifj ,  noch  leidster  in  $t£er, 
ber  baoon  eine golbgelbe  garbe  annimmt;  auch  in  fetten  Ölen  unb  im 
Serpentinole  ifl  ea  löalich  unb  färbt  bie  glüjfigfeiten  gelb.  2>ad  HYu 
jarin  wirb  burch  concentrirfe  Schwefelfdure  (flJitrioläl)  nicht  jerfefct. 
(Sin  $£eil  2llijarin  färbt  nach  (£$eoreu  l  bie  Baumwolle  fatter  ala 
200  Steile  ärapp,  unb  bie  garbe  ift  eben  fo  bauer£aft,  wie  bie  burch 
&rapp  erzeugte;  mit  $$onerbe  gebei&te  baumwollene  Beuge  werben 
burch  fcad  2tli'sartii  acht  rot£  unb  rofenrot£,  mit  (Sifenorpb  gebeizte 
aber  ächt  oiolett  unb  fchwarj  gefärbt. 

£>a0  mit  bem  2llijarin  erhaltene  SHot^  unb  SHofenrotfc  erfcheint 
fatter  unb  me£r  amarant&farbig  aia  mit  Ärapp  gefärbt.  (£$et>reitt 
unterfuchte  bie  mit  2lli&arin  bargejtellten  garben  im  Vergleich  i"f 
?lcht^eit  ber  mit  Ärapp  erzeugten  auf  folgenbe  3rt : 

1)  3>n  eine2lnfl6fung  von  einem  ©ran  reinem  Ä&fali  in  1000  ©ran 
Sßajfer  eine  $albe  etunoe  lang  eingelegt. 

2)  3u  eine  2luflöfung  oon  ein  ©ran  ed)ii>efelfäure  in  1000  ©ran 
SÖaffer  8  Minuten  lang  gelajfen. 

3)  3n  1000  ©ran  9Ö3ajfer,  worin  faljfaurea  3innorpbul  aufgelöji 
war,  7  Minuten  laug  burchgejogen ; 

4)  inbem  bie  gefärbte  SSBaare  mehrere  SD?onate  lang  bem  Sonnen* 
lichte  au$gefe&t  würbe. 
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(SS  geigte  ftcf> ,  baß  bte  mit  2(ltjartn  gefärbten  9)?ufler  «je* 
niger  al$  bie  mit  Ärapp  gefärbten  verloren ,  woraud  man  fd)(ießen 
fann,  baß  bie  mit  Ärapp  erhaltenen  Sarben  weniger  mit  garbfloff  ge* 
fdttigt  waren,  alö  bie  mit  fllijarin. 

SBeit  ©duren  baö  2Hijarin  and  feiner  wdjferigen  Cofung  nieber* 
fragen,  unb  mithin  bie  Huflofung  M  Älijarind  in  ISaffer  verein* 
bern,  fo  fann  in  einem  entfctyieben  fauren  $8at>e  3*"3  nie  mit  ^I^ann 
ober  Ärapp  gefärbt  werben.  2)a$  Xli&arin  löjl  jicfc  in  wäßriger 
Hlaunatifföfung  fe£r  wenig  mit  fd)mu£ig  braunroter  garbe,  unb 
man  erhalt  bei  3ufafr  eine«  2llfali6  feinen  fcfcönen  Ärapplaf. 

Der  jweite  rot$färbenbe  ®toff  im  Ärapp,  bad  <purpurin, 
wirb  atie  bem  SRütfflanb,  welker  bei  Bereitung  be*  HU^atM  nad> 
Srfdjöpfung  be*  Ärappd  in  fa(tem  SBajftr  jurürfbleibt,  burd)  Dige« 
jtion  mit  St^er  erhalten.  X)ad  ^purpurin  fublimirt  in  fronen  pur* 
purrot^en  Nabeln,  unb  ijl  eine  nocf)  nicftt  ^inreic^enb  unterfuefctr  9D?o* 
btficarion  bed  2Higarin6.  Die  Xuflöfung  in  ?(lfo$ol  unb  Stjer  ijl  bun- 
felrotfr,  bie  in  alfaüfcfoen  glüjfigfeiten  &ellrot&.  CS«  unterfcfceibet  ficf> 
oora  aiijarin  ^aiiptfdcf>(tc^  burd)  bie  leiste  Cöfung  in  ?llaunauflöfung, 
mit  welkem  cd  einen  fronen  Ärapplaf  (SSerbinbung  mit  £$onerbe 
unb  <purpurin)  bilbet,  wenn  ber  garbjloff  baraud  mit  2ilfali  nieber« 
gefcfjlagen  wirb. 

Das  ^>urpurin  iß  in  ben  jungen  einjährigen  5trappwur$e(n  £du. 
jtger  a(6  in  ben  ausgeworfenen  reifen  jwei'  unb  breijd$rigen  oor^an« 
ben.  <£«  löfl  ftd)  leicht  in  faltera  tÖajf«/  in  Säuren  unb  @aljen  auf, 
unb  bittet  fo  im  ©egenfafc  mit  bem  2ttijarin  mit  ben  ££onerbenfal$eit 
in  ber  Salle  leidet  lodlicfte  ©erbinbungen  ,  wdfcrenb  fid)  ba*  2Ui$arin 
fällt.  3uf  biefer  fluflofuug  unb  93erbinbung  beö  ^urpurine)  in  ben 
$h°nerbefal&en  beruht  bie  Srappfafbereituug  unb  be|Jen  Nuancen, 
naa^oem  man  mit  $tfalien  ober  ©aljen,  $.  23.  $ora;rfdure,  arfenif* 
faurem  Äali  :c.  bie  gdllung  ber  t^onerbigen  2lufföfung  oeranlaßt. 
SRobiquet  unb  Solin  haben  gefunben,  baß  eine  £eifje  Hlaunauf< 
löfung  and  bem  Ärapp  nur  ba$  9>urpurin  auflöfl,  bad  2Uijarin  bagc- 
gen  lei$t  mtrtlid)  auflöjl. 

X>urd)  ®dure  au$ge$ogen  fallt  ftcf)  ba$  ^urpurin  mit  Sali,  <tta* 
trcn  unb  Ammonium  nicfct,  wohl  aber  mit  Äalf ,  £honerD*  U|,& 
taUfat^eti ,  wenn  feine  freie  @dure  oor^anben  ijl.  3)?it  ben  2flfa(ien 
bleibt  ea  in  Huflofnng,  bie  fi$  rot£,  mit  Salt  oiolettroth  fdrbt,  bur$ 
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3«fö&  »onSduren  aber  gelb  wirb,  unb  ficfc  d£nlid>  wie  Cafmudpig. 
ment  Derart. 

£>te  Söerbinbung  mit  $$onerbefat£en ,  fowofjl  für  ftd)  ald  auf 
baumwollene  ©ewebe  gebracht,  ijt  eben  fo  unfolib,  wirb  mit  ben  Mau- 
ren gelb,  unb  mit  Blfal  en  wieber  rot&.  (£d  ijl  tibrigend  bemerfend- 
wert£,  baß  gdllungen  mit  Seife,  unb  wo  ein  Doppclfal$  gebtlbet 
wirb,  bad  mit  ber  $$onerbe  fcfjwer  lödlidje  Sal$e  bilbet ,  $.  93.  gdl* 
hingen  mit  Hrfenif  ober  arfentffaurem  Äali  eine  <l?erme£rung  ber  So-- 
Uhität  bemerfli$  machen. 

2>ad  9>urpurin,  ivelc^ed  mit  ben  burd)  93afen  vorbereiteten  bäum» 
wollenen  ©eweben  in  feine  fefre  93erbinbttng  einzutreten  oermag,  i(! 
eö,  welctyed  im  beginn  ber  Ärappfdrbung  rafd)  unb  fdjon  in  nieberer 
Temperatur  färbt,  e£e  bem  fllijarin  bad  in  geringer  Wenge  in  gewtf- 
fen  Quantitäten  warmen  ober  Reißen  SBajferd  erfl  lödlicfc  ift,  möglich 
wirb,  ficf>  mit  ber  Sfconerbe  &u  oerbinben.  2>urd)  bte  na^folgenben 
Operationen,  ald  Reifen,  Sauren  unb  ?(oioiren,  wirb  bad  ^urpurin 
abgezogen,  unb  ed  bleibt  nur  bad  2llijarin  mit  ber  Safer  oerbun-- 
ben  jurucf. 

£)ad  fahlgelbe  $  ig  ment,  Xantin,  bed  Ärappd  fc^eint 
oiel  #&nlid)feit  mit  bemjenigen  Stoff  jtt  Baben,  welcher  in  ben  met* 
ften  Spffanjenfaffen ,  wenn  er  ber  Cuft  audgefejjt  wirb,  oorfommt. 
(5d  wirft  beim  Sdrben  nacf)t$eilig  auf  bie  SKein^eit,  befonberö  ber 
oioletten  unb  9?ofafarben  ein,  unb  muß  burd)  äteienbaber,  Tludlegen 
an  ber  Cuft  ic.  wieber  baoon  entfernt  werben;  befonberd  jeigt  ficf>  bte 
nac&t&eilige  Sirfuug  bed  Santind  bei  ber  £arf!eü*ung  bed  Ärapplacf. 
(Sd  ijr  faurer  9?atur,l6fr  ftcf>  in  Btnnfat$  unb  allen  Sduren  leicht  auf, 
unb  wirb  burcf>  mineralifcrje  Sduren  unb  d£enbe  2llfalien  leicht  jerfe&t. 

2)ad  £arjige  Ärappbraun  fd>ctnt  in  inniger  flJerbinbung 
mit  bem  Wijarin  im  &rapp  jii  fein,  unb  bie  Trennung  o£ne  3erfe^ung 
beiber  n'ufyt  ju  gelingen,  £ieß  bürfte  wo£l  bie  Urfacfje  fein,  baß,  wenn 
man  bad  &rapprot£  oou  gefärbten  Stoffen  abgezogen  barftellt  unbbamit 
wieber  färbt,  man  ein  ^robuft  er£dlt,  welcfced  ntc^t  oollftanbig  bte 
(Sigenföaft  befifct,  bie  ein  mit  Ärapp  gut  gefärbter  Stoff  fonft  jeigr. 

»e&anbelt  man  ben  gewannen  Ärapp  mit  Wfalien  unb  jerfe&t 
bie  Xuflöfung  mit  Sauren,  fo  fallt  eine  faffeebraune  Waffe  baraud 
nteber,  welche  ^ar^tged  itrappbraun  enthalt.  Wit  biefer  braunen 
S0?a;Te  er^dlt  man,  wie  (Ebuarb  Ceitenberger  gezeigt,  im  gdr* 
ben  SRefultate,  bie  bem  (Slfaffer  Ärapp  an  £>auer$aftigfett  gleicfcfom* 
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men,  aber  nidjt  fo  fofib  finb,  afo  bi>  mit  3oignoner  Ärapp  eräugten ; 
übrigen*  beginnt  bie  Jdrbung  rafö  von  60  ©rab  an  unb  gelingt  bei 
75—80  ©rab  SReaumur  am  beften. 

Übtt  bit  $erfälfc*iw«        Ära*?*  unb  tftre  Grmttthiitcj. 

<5*  iß  ntc^t  feiten/  btiß  b?r  Ärapp  iuircfy  gewinnjucfytige  ®pefu» 
lanten  oerfdffctyt  im  Jpanbel  oorfomrat.  Die  SQerfalfcfjiuig  be*  gerna^* 
fenen  Äraop*  mit  mineralifdjen  ®ubfran&en  gef$ie$t  burcfc  3ufe|en 
von  3«egefme&l,  gelben  unb  rotten  Öfer,  gelblichen  ®anb  unb  gelbli* 
djen  £$on.  (Sin  auf  fo(dE>e  SBBeife  oerfdfföterÄrapp  fracfct  jwifdjenben 
£ä£nen  unb  fann  auf  zweierlei  Hrt  geprüft  werben ;  einmal,  bafi  eine 
fletne  Ouantitdt  folcfjen  ÄrappS  in  einem  großen  ©fa*fo(ben  mit  wie» 
fem  SGBajfer  angerührt  wirb,  wobur$  bie  i&ra  beigemengten  erbigen 
Steife  bafb  $u  35oben  faden,  ©iefjt  man  na$  einigen  Minuten  bie 
gfitjfigfeit  ab,  in  welcher  baö  Ärapp  ^uloer  fdjwebenb  erhalten  i(l,  unb 
fd^utteft  beu  $obenfa£  mit  frifefyem  SBajfer,  bi*  aller  Ära»»  baoon 
tefreit  ift,  fo  $eigt  $ufe|t  ber  erbige  SHucfjlanb  bie  <öerfdlfc$ung  an. 

©enauer  wirb  ber  erbige  ftütf  jfanb  auf  bie  jweite  Hrt,  ndmlidj 
bur<f>  gdnjlicfce  (Sindftfcerung  be$  Ärappö  ermittelt,  wobei  fofgenber 
2Raf?en  »erfaßreu  wirb: 

9)?an  troefnet  baö  $u  prüfenbe  Ärapp^uloer  bei  80©rab9teau* 
mur,  bi*  alle  $eud)tigfeit  auagetrieben  ifr,  wiegt  genau  5  ©ramme 
baoon  ab,  unb  bringt  biefe  in  einen  tarirten  9>IatinttegeI,  welker  »er* 
fdjloffen  unb  aUmdlig  erßifct  wirb.  Die  »erfo&lte  Waffe  wirb  mit  einem 
langen  eifernen  ©tdbdjen  umgerührt,  um  bie  (Sindföerung  ju  befd)(eu< 
nigen.  2Benn  aUe*  eingedfdjert  unb  feine  äoßlenfpure  mejr  »or$auben 
ifr,  lä$t  man  ben  Siegel  erfaften  unb  wiegt  i$n,  wo  na$  3b$ie$ung 
ber  Sara  bie  Differenz  ba*  ©ewidjt  ber  erhaltenen  21fc^e  anzeigt. 

Da  nun  burefy  genaue  Unterfu<$ung  oon  ©  i  r  a  r  b  i  n ,  C  a  b  i  f-- 
larbiere  unb  @ct)lumberger  erwiefen  ifr,  baß  reiner  oon  jeber 
frembartigen  erbigen  ©ubflonj  unb  feiner  ganzen  Spibermi*  befreiter 
unb  gut  getroefneter  Ärapp  beim  (Sindföern  5  $>rocent  2ffd^e  liefert 
Tlfijari  au*  ber  ^Prooence  mit  i^rer  Oberhaut  oerfe$en  im  Wittel  8,80 
^rocent  2(fc^e,  100  ^eile  (Sffajfer  UU^ati  mit  bejiillirtem  SBaffer  aud» 
gewafd)en  unb  bei  80  ©rab  SKeaumur  getroefnet  7,20  $rocent  Hföe, 
wd^renb  100  Steile  ?lft^art  oon  ttoignon,  eben  fo  zubereitet  8,766 
3>rocent  2iföe,  bann  100  Steife  Wijari  au*  ber  Ceoante  9,80  $ro* 
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cent  afcfye  geben/  fo  jeigt  ber  Mehrbetrag  erhaltener  Tlfc^e  ben  betrug 
burch  mineralifche  ©ubflan&en  an. 

SBBenn  ber  Ärapp  burch  $>flan$enftoffe,  ndmltch  gemahlenem  OTa» 
hagoni ,  ©anbei-,  ©apan*  nnb  (Eampecheholj  obergicr)tenrinbe,  bann 
©dgefpdne,  OTantelfc^ate  unb  Äleie  verfallt  ifr,  tritt  ebenfalls  ein 
großer  Nadlet!  ein;  einmal  $at  man  weniger  Ärappfarbfloff,  batf 
anbere  9D?al  fchaben  bie  Beimengungen  fowohl  burd)  Jlbforptton  au 
garbftoff,  alö  inbem  fie  ber  Cebhaftigfeit  ber  $u  er$iclenben  garbe  Sin« 
trag  t£un.  Bei  folchen  oegetabilifd)en  Söerfdlfchungen  ifl  bad  gdrbeoer-- 
mogen  am  ftcherjren  nur  burch  oergleichenbe  ^robefdrbung  mit  unoer 
fdlfchtem  SWormalfrapp  ju  ermitteln. 

3>ie  ^Serfdlfchung  mit  gemahlenem  90?ahagoni*  unb  ©anbelholj* 
puloer  in  gereiften  53erhdltniffen  gemengt,  beeinträchtigt  ben  Ärappin 
feinem  äußerlichen  Tfnfehen  burchaud  nicht  ©i rarbin  machte  ab; 
fichtlich  ein  ©emenge  baoon,  welcheft  er  ber  Beurteilung  fe^r  erfaj« 
rener  ^aufteilte  vorlegte,  bie  nach  ber  vorgenommenen  Äellerprobe 
beufelben  für  reinen  jtrapp  erfter  Oualttdt  erfldrten.  $ie  Prüfung 
ber  Äaufleute  auf  cie  öualitdt  M  Ärappö  befleht  nämlich  barin,  baß 
30—40  ©rammen  jebeu  Ärappmujrer«,  eine«  neben  bad  anbere  auf 
einen  Bogen  $>apter  auf  fleine  Raufen  gebracht,  beren  Oberfläche  mit 
bem  SRücfen  eined  (Slfenbeinfpateld  abgeplattet  unb  glatt  geftrichen 
werben.  3n  folchetn  3uftanbe  bringt  man  fte  in  einen  Äeller  ober 
an  einen  etwad  feuchten  Ort  unb  laßt  fte  bafelbjl  12 — 15  ©tunben 
Derweilen ,  nach  beren  Verlauf  man  nach  Cebhaftigfcit  unb  ber 
D?uance  M  $>uloerd  feine  Oualitdt  beurteilt.  Sin  folched  93erfah« 
ren  gibt  aber  nicht  einmal  anndhernb  t>aö  gdrbeoermdgen  beö  Ärappö 
an,  inbem  fchon  eine  furje  Berührung  mit  ber  Cuft  unb  geuchtigfeit 
in  berfelben  hinreicht,  t'hn  bunfler  ju  machen,  unb  viele  Umfrdnbe  feine 
garbe  verdnbern  fönnen,  ohne  baß  beßwegen  mit  feinem  gdrbewerth 
eine  93erdnberung  vorgeht.  2lnbererfeitd  fann  auch  alter  Ärapp  von 
matter  garbe  befler  alä  eine  ©orte  von  fehoner  beliebter  garbe  fein. 
6in  berartiged  g>robierverfahren  ber  Äaufleute  unb  SWdfler  fefct  ben 
Ärappfabrifanten  oft  in  eine  fülfcr)e  ©telluug,  inbem  eö  ihn  jwingt, 
bie  garbe  feiner  ^ulver  jtt  beleben,  um  fte  verfduf  lieher  $u  machen. 
2tuch  erleichtert  man  baburch  bie  Betrügerei  be$  Vermengen  beft&rappd 
mit  frembartigen  ©ubjtan&en,  welche  gehörig  gefärbt  unb  wohl  gepul* 
vert  werben,  um  $ur  (Erhöhung  ber  garbe  beä  Ärapp*  9>ulver3  bei$tt; 
tragen. 
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tytüf un$  bt&  Mtapp$  auf  btn  abfoluttu  (Stroit  <m  totfy» 
fätbtubtm  ^Hgtttente  nttb  ®cfttmmmt$  bt$  ftärbeoermfl« 

$e«6  otirco  *l  umfärben. 

Um  ben  abfoluten  garbjtoffge^alt  eined  Ärappö  $ti  betfimmen, 
bietet  bie  (£fjtgfdure  ^  welche  bad  befte  Xuf(öfung6mitte(  für  bad  rot£e 
$igment  bee)  Ärapp  ijt,  bae)  ^uoerldßigfle  ?lgfii6  bar.  £iefe  (Sigenfcfjaft 
ber  <£f[igfäure  würbe  oon  einem  nic^t  namentlich  gemalten  franjofi* 
fcfcen  <3#emifer  entbetf  t  iinb  gab  Sp  e  i  n  r  i  d)  @  d)  I  u  m  b  e  r  9  e  r  33eran-- 
lajfung,  fid^  i£rer  jur  »ejlimmung  bed  oor$anbenen  garb|tcffge$alte« 
im  Ärapp  mit  bem  beften  (Erfolg  ju  bebienen.  <ttad)bem  §  cfy  l  u  in  b  e  r» 
gerburcfc  $a&Ireid)e  38erfurf)e  bie  geeigneten  S5e$anblunge)arten  er- 
mittelte, bem  Ärapp  juoor  ben  großem  $£eil  ber  fdjleimigen  unb  $11» 
cferigen  &eflanbt£ei(e,  burd)  welche  ba$  rot£e  $igmeut  eingelullt  unb 
feil  $urmf  gehalten  wirb;  $u  entjie^ni,  erliefen  fidS)  bie  vier  nadele« 
fjenben  93erfa&rungöarten  ald  bie  »oriuglidjjten  Vorarbeiten  bad  wirf, 
fame  rotje  Pigment  bed  Srappd  audjufdjeiben. 

1)  <£e)  werben  J/3  £otfc  Ärapp  in  ber  Äulte  12  ©tunben  lang  mit 
SBafler  bigerirt,  meinem  7;u  (Sjfigfaure  oon  1,012  fpe$ififd)eii 
©erotcrjt  (i1/»  ©rabSÖaume')  $ugefe(>t  wirb,  bann  burcf)  $aum- 
wollenjeug  ftltrtrt  unb  ber  dtncfftanb  wieber  2  ©tunben  auf 
oiefelbe  SßBeife  be^anbelt,  woburd)  bem  ?(oignoner  Ärapp  bie 
fdjleimigen  $$eife  o$ne  <Oerlu|t  oon  garbjtojf- Buflöfung  voll* 
fommen  entzogen  wirb.  (Slfaffer,  JJoUdnber  unb  belgifdjer  Ärapp 
färben  oie  glujfigfeit  ein  wenig. 

2)  OTit  einem  falben  SNter  einer  gefdttigten  Äotfcfaljauflofung  2/3 
Cotjj  Ärapp  in  ber  Kälte  12  ®tunben  lang  bigerirt,  ftltrirt 
bann  nod)  2  ©tutiben  mit  SBajfer,  bem  1/jo  Sjfigfäure  $ugefe£t, 
wieber  bigerirt,  eiltet  bie  Äocf)faI$auflofung  bem  2(oignoner 
Ärapp  Peine  ©pur  0011  $arb(toff;  ber  freie  <2>dure  enthalten be 
Slfajfer,  #ollänber  unb  belgiföe  Ärapp  hingegen  färben  (tcr> 
fc&wacfc. 

3)  ©tatt  ÄodE>fal$auflofung  eine  gefätttgte  ©lauberfaljauflofung, 
mit  welcher  Oer  Ärapp  bei  12  —  16  Grab  SKeaumur  (wie  2.)  bi- 
gerirt wirb,  ftnbet  oad  ©egent^eil  jlatt,  inbem  nur  ber  falf&al« 
tige  2(01911011  Ärapp  b''e  gluffigfeit  fcfywad)  färbt,  bieanbern  @or* 
ten  hingegen  feine  ®pur  0011  garbe  geigen.  Sin  ©emifd)  oon 
gleiten  teilen  Äodjfalj  unb  ©lauberfalj  l&fi  au«  feiner  Ärapp* 
forte  garbftoff  au*. 
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Die  erjten  Digejlionen  müjfen  bei  tiefen  verriebenen  edfungd* 
mittefo  notfrwenbig  12  @tunben  fang  fortgefefct  werben,  weil  f?e 
alle  in  Der  erfreu  3eit  garbjioff  auflofen,  ber  jicfc  r)ernacfc  wieber 
nieberfctyfdgt.  3um  giftrirrn  nimmt  man  ftaumwollenjeug,  wel- 
ken man  bann  audwaföt,  worauf  ber  Ärapprucfjranb  erfl  nocfc 
mit  fctjwadjem  e(figfauren  SSBaffer  bigerirt  wirb,  um  i$m  ben 
SKcjt  ber  fct)feimigen  focfcfafj *  unb  gfauberfal^altigfn  Steile 
ganj  $u  ent$ier)eu.  Die  jweite  Digetfion  fann  2  etunben  bauern, 
or)ne  baß  ße  garbjioff  auffoff. 
4)  Dad  vierte  93erfat)ren  bejtet)t  barin,  bie  fäfeimigen  unb  aucferi« 
gen  SJeftanbtbeile  burct)  ©dr)ren  ju  entfernen,  wefdjed  unter  allen 
bad  awecftndßigfte  iflweif  burct)  bie  ©dt)rung  alfeSHebenbeftanb* 
tr)eile  or)ne  <Hac&tr)eil  für  ben  garbjtoff  befeitigt  werben.  Um  bie* 
feö  ju  verrieten ,  werben  2/3  Cotr)  beö  $u  prufenben  Ärapp*  in 
eine  ©fa$flafcr)e  mit  1  <Pfunb  betfillirtem  SOBaffer  unb  siemli* 
viel  üöter^efe  gebraut.  *D?an  faßt  bei  einer  Temperatur  von  min* 
beflenS  16  —  20  ©rab  SReauntur  baö  ©anje  vollflanbig  audgdr)-- 
ren,  ober  norr)  bejfer,  e6  wirb  (latt  bloßem  SBaffer  verbiinnte 
(Effigfdure  genommen,  woburct)  bie  fcilbung  von  2ilfor)oI,  wer- 
ter einen  8arbftoffoerIu|l  bebingen  fönnte,  vert)inbert  wirb.  Stta* 
ber  ©d&rung  fiftrirt  man  burct)  ein  runb  gefctjnitrened  @tucf 
»aumwoOenseug  von  beiläufig  8  3otI,  Wefct)e$  mau  iu  einen 
Keinen  ©fa$trict)fer  jtetft,  wobei  bat*  ©an$e  umgerührt  unb  bad 
juertf  Durchgelaufene  2—8  OTal  auf  d  gifter  jurucfgegeben  wirb. 
Den  gifterinbalt  bringt  man  in  bie  gfafcfoe  jurucf,  unb  wdfcfct 
ba<3  gilter  mit  (SfTigfdure  r)altigem  SBaffer  au$,  welches  man 
bann  auf  ben  Ärappntcf  jianb  gießt  unb  unter  öfterem  Umrühren 
jwei  «Stunben  bamit  bigeriren  faßt.  £0  wirb  je£t  wieber  burcfj 
ben  aufgewogenen  fcaumwollfifter  fiftrirt,  ber  «Hücfftanb  in 
einen  ©laSfolben  gebracht,  ber  gifter  mit  1  $funb  (StJigfdure 
von  IV»  ©rab  Söaume  forgfdftig  au$gewafct)en  unb  bie  faure 
gliijfigfeit  ebenfalls  iu  ben  Äofben  gegeben,  iu  weisen  bie  fluö* 
iier)ung  bed  rotten  ^igmentd  vorgenommen  wirb. 
SBenn  alle*  auf  biefe  2Öeife  vorgerichtet  itf,  focf>t  man  10  üttinu* 
ten  fang,  laßt  bann  eine  Minute  abfegen  unb  gießt  bad  Älare  fiebenb 
f)eiß  auf  ein  9>apierfTlter.    ?(uf  ben  «Kiicftfanb  im  Äofben  gießt  man 
wieber  1  9>funb(5)Tigfdure  V/*  ©rab  fcaume',Idßt  abermafd  10  #?inu» 
ten  foct)en,  ftftirt  wie  bad  erjte  SM  unb  bringt  beibe  gluffigfeiten  $u* 
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fammen  in  «inen  großen  ©ra«eolinber,  wo  fle  beim  (SrPatten  orange' 
farbige  glocfen  abfegen.  £)ie  ganje  glüjfigPeit  wirb  mit  Proflallifirtrm 
Äodjfafj  gefdttigt,  nad)  8— 10  ©tauben  langem  2ibfe{jen  bur$  ein  ge- 
trocPnete«  unb  oör&er  gewogene«  ^apierfilter  ftltrirt,  unb  fo  lange  be> 
jliflirte«  SBaffer  aufgegojfen,  bi«  bie  abfaufenbe  glüjfigPeit  CaPtnudpa« 
pier  nieftt  mer)r  röt&et.  <S«  wirb  jefct  getrocPnet  unb  ber  im  gilter  be* 
jinblic&e  garbfloff  gewogen.  ©an$  auf  biefe  ärt  fann  ber  garbfloff  and? 
aus  1.,  2.  unb  3.  au«ge&ogen  werben 

£ie  faure  glüjfigPeit  &dlt  felbfl  nacr)  bem  (SrPalten  nod)  eine  ge« 
tviffe  $0?enge  garbjloff  jurücP,  welche  ftd)  erjt  bei  i£rer  Sättigung  mit 
Äodjfalj  nieberföldgt,  ba&er  man  fte  gleich  nad)  bem  grPalten  mit  2'/« 
$fnnb  £od)fal$  oerfefcen  muß,  welche  jur  ©dttigung  oon  2  Citern^im 
reiaVnb  flnb.  £>er  au«gefctyebene  garbfloff  muß  fo  fange  au«gefüßt 
werben/  bi«  er  fein  Äoebfal^  me$r  enthalt. 

SHacfy  biefem  93erfat)ren  t)at  @ et) fumb erger  in  4  ©orten  be« 
bellen  i?  oll  an  ber,  (Slfajfer,  2foignonrr  unb  befgifetyen  £rapp«  4'/i  bi« 
*Vio  ^rocent,  bei  fcfcled)tern  Dualitäten  hingegen  nur  1%,,  bi«  2  /lo 
1>rocent  rotten  garbjloff  au«gefcf)ieben.  griffe  Ärappwurjeln  oon 
fd)ioacfcem  gdrbeoermogen  gaben  nad)  biefem  *8erfa&ren  38/10  bi«  47io 
$rocent  garbfloff.  Obgleicr)  e«  niefct  erwiefen  tfl,  baß  ber  auf  biefe 
Xrt  au«gefd)iebene  garbfloff  gang  rein  unb  unoeränbert  ijt,  gejt  borf) 
fo  i>tel  ^eroor,  baß  bie  nad>  biefer  SÜ?et{)obe  für  oergleie^enbe  Unterfti* 
dringen  ald  bie  befle  anguerfennen  ifl.  gür  ben  praPtifcfjen  £>rucffabrt< 
fönten  unb  garber  ifl  biefe«  genaue  93erfa£ren  übrigen«  ju  complicirt 
unberforbert  ju  viel  ©ewanbt^eit  in  ben  c&emifdjen  «Manipulationen, 
alö  baß  ed  allgemein  benufct  werben  Ponnte. 

Sie  Sfceflimmung  be«  gdrbeoermögcn«  be«  Ärapp« 

burd)  Äu  «färben 

genügt  für  ben  &rucPfabriPanten  unb  gdrber  ooOfommen ;  and)  wirb 
ber  Ärapp  in  ben  SRouener  ^ruef*  unb  gdrbereien  nad)  bem  oorgefc&la* 
genen  «öerfafrren  oon  ©ir  arbin  feit  1831  unb  eben  fo  in  einem 
fyeile  ber  (Slfajfer  gabriPen  nad)  bem  oon  ip.  2>  djlumb erger  im 
3<tfre  1835  befannt  gemalten  bemejfen.  fceibe  <8erfa$ren  weichen  in 
tyrer  5Befen£eit  nidjt  oon  einanber  ob,  auef)  führen  fle  ju  einem  unb 
bemfelben  %ieU,  nämlidj):  burei)  oergfeic^enbe  ^Qerfuc^e  be«  retatioen 
Järbeoermogen«  ber  oerfd)iebenen  Ärappforten  gegen  einanber,  fo  wie 
bie  Xxuier^aftigfe it  unb  £eb£aftigPeit  ber  garben  bura)  bie  Operation 
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M  Erbend  unb  nadjfcerigem  2loiotren  411  erfennen,  wobei  auf  folgenbe 
Hrt  manipulirt  wirb: 

9)?an  wäfylt  einen  gut  gebleuten  SJaumwollenmufterflecf,  ber  mit 
Äeijen  für  @d)warj,  93iolett,  9tot£  unb  9tofenrotf>,  ober  aud)  bloß 
mit  ^djwarj,  £)unfel'  unb  SKofenrotfr  mit  einem  ftarf  gebeerten  «Jttufler 
bebrueft  unb  imÄu£fot&babegut  gereinigt  worben  ift.  33on  biefemwirb 
ein  beftimmter  $t)eil  mit  einem  onerfannt  guten  Ärapp  in  einem  befrimrit' 
ten  93e r ^dltnifj  unb  genau  bemeffenerSBBoffermenge  aufgefärbt,  ber  anber* 
$ fyeii  für  ju  unterfud^enbe  ärappforteu  aufbewahrt,  ©er  gebrückte  @tojf 
wirb  in  gleid)  große  glasen,  nämlich  5  Ouabratcentinuter  gereift,  welche 
mit  progrejfio  $une£menben  Ouantitdten  ärapp  oon  1  ©ramm  angefan« 
gen  bid  10  ©rammen  gefärbt  werben,  fo  bafj  mau  eine  @cata  oon  10 
Nuancen  erhält,  bereu  Hbftufungen  allemal  ein  befanuted  ©ewic^t 
Ärapp  reprdfentiren. 

2116  gdrbe*2pparat  bebten t  man  ficf>  eined  fupfernen  Äeffeld  mit 
flachem  83oben,  auf  welch'  (entern  man  eine  Cage  ipeu  legt  unb  bie 
©faögefäfje  mit  weiter  3Rünbung  3-4  $funb  SRaumin$a(t, in  welchen 
baä  gdrben  ©errichtet  wirb,  barein  gebellt,  fo  jwar,  baß  fie  feft  fielen, 
nicht  an  einanber  Rapen ,  noch  im  lochen  in  bie  i?o$e  gehoben  werben. 
#?an  füllt  ben  Äeflel  mit  SÖafler  an,  unb  nachbem  baö  bejNUirie  SBBaf* 
fer  in  bie  ©ladgefdße  gebracht ,  erwdrmt  man  ba*  Gaffer  in  bem  Äef» 
fei  bie  auf  32  ©rab  SReaumur.  Jpat  baS  SGBaffer  in  ben  ©(afern  32 
©rab  SReaumur  erreicht,  fo  bringt  mau  in  jebed  ©lad  auf  3JA  Citer 
fffiajfer  ben  forgfdltig  abgewogenen  ärapp  unb  bie  gleichmäßig  get^eil* 
ten  3*ugfhicfe.  3"  D'm  9ttarienbabe  befefltgt  man  jur  SHegulimng  ber 
SBdrme  einen  S^ermoroeter  unb  er&ifct  baäfelbe  wdt)renb  anbert^alb 
©tunfcen  in  langfam  fteigenber  Temperatur  bid  auf  60  ©rabSReaumur, 
wonach  $um  hieben  er^i^t  unb  ba$  lochen  eine  $albe  @tunt>e  lang 
erhalten  wirb.  2>ie  gefdrbten  3eugßucfcrjen  werben  in  fallem  SBajfer 
gemafchen  unb  getroefnet.  9Wan  t^eilt  jejjt  jeben  audgefdrbten  Jlerf  in 
jwet  Jpdlften,  beren  eine  man  fo  wie  fte  tfl  aufgebt,  bie  anbere  aber 
ben  ©eifenbdbem,  SKoftren  unb  Hoioiren  unterwirft.  SGBenn  man  mit 
Ärapp  arbeitet,  ber  feinen  fo^lenfauren  Äalf  enthalt,  fo  muß  bemfel- 
ben  beim  gdrbeu  nach  *8er$dltniß  8-10  $>rocent  Äreibe  für  folebe 
Sarben  jugefejjt  werben,  welche  nach&er  gefeift,  roftrt  unb  aoioirt  wer« 
ben.  Da6  Reifen  wirb  bei  40  ©rab  SKeaumur  mit  2'/,  ©rammen  Öl' 
feife  für  1  Citer  (2  Qpfunb)  3Baffer  wdt)renb  einer  falben  ®tunbe  oer* 
rietet ,  bann  bie  glecf e  gut  aulgewafchen  unb  in  einem  neuen  Reifen* 
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babe,  bem  V,  ©ramm  3innfal$  jngefefct  wirb/  eine  $albe  ^fünfte  lang 
fo$enb  erhalten/  worauf  wieber  gut  audgewaföen ,  bie  glerf e  forgfäl. 
ttg  getrocfnet  unb  vor  bem  ßidjte  gefc^u^t  aufbewahrt  werben ;  ober 
man  färbt  bie  $u  avivirenbe  Saare  jwei  2Ral  burd)  2ln»  unb  Budfär» 
ben,  feift  bei  48  ©rab  SReaumur  mit  a/3  ®*«f<  ouf  8  $funb 
SBajfer,  roftrt  frernacfc  bei  48  ©rab  «Keaumur  mit  \'5  *?ot£  ealpeter* 
fäure  von  34  ©rab  fcaume  auf  8  $funb  ffiaffer  eine  £a(be  ©tunbe 
fang,  wa\d)t  gut  unb  feift  julefct  eine  £olbe  ®tunbe  lang  focfyenb  mit 
Vs       ©eife  in  8  9>funb  Sajfer  gelöft,  wafa)t  unb  troefuet  ab. 

Jpat  man  auf  biefe  Seife  eine  SRetye  IRuancen  in  jwei  verfcfcie* 
benen  3"ftänben  bargefteUt,  nämlicfo  eine  tfudfärbung  o$ne  unb  eine 
mit  Bvivirung,  fo  ift  ber  relative  Sert&  eine*  ju  probirenben  Ärappö 
fefcr  leicht  ju  ermitteln.  SWan  brauet  nur  10  ©ramme  von  bemfelben, 
wie  er  au*  bem  Saffe  fommt,  abzuwiegen,  mit  5  Ouabratcentimetern 
gebrueftem  Äattun  alle  obigen  Operationen  vorjune^mea  unb  bte  erjal« 
tenen  Sarben  vor  unb  nad)  bem  flviviren  mit  ben  10  Nuancen  bed 
SWujterfrappd  ju  vergleichen.  Senn  nun  j.  fc.  biefe  Nuance  ber  9?r.  5 
bed  Sfiiifterfrappd  gleigfommt,  fo  ift  baraud  $u  fließen ,  baß  ber  &u 
prüfenbe  Ärapp  bem  Normal*  ober  Sföufierfrapp  um  bie  ijälfte  nad> 
ftyr. 

3n  ber  fcürfifdjrot&färberei  werben  10  ©ramme  fernere  2trä$ne 
ober  gebeijte  3eugftucfe  mit  ben  verfd)i«benen  ©ewiefcten  von  20 — 30 
©rammen  guten  Ärapp*  gefärbt,  um  eine  0cala  von  10  vergebenen 
Nuancen  gu  erhalten. 

Durd?  biefe  $>robe  tjt  man  gegen  jebe  fcäufcfcung  unb  betrug 
gefiebert,  weil  fte  nur  bie  ÜRenge  bed  nufcbaren  garbftoffe*  in  einem 
gegebenen  ©ewicfjte  Ärapp  anzeigt  unb  alfo  auef)  ben  9Serluft  an  9>ig* 
menr,  welken  betrügender  Seife  jugefe&te  ©ubftanjen  verurfactjen 
fönnen,  inbem  fie  eine  Ouantität  bejfelben  uieberfcl)lagen  ober  fid)  mir 
tym  verbinben.  Senn  ber  Ärapp  mit  aubern  garbfloffen  von  geringe^ 
rem  Sert£e  verfällt  ift,  erfennt  mau  bief  an  ber  IHuance  ber  ge- 
färbten SO?ufter,  ober  baran,  baß  fie  ben  flvivagen  niefct  wiberjtefcen. 

Sßenn  man  Ärappforten,  j.  £  Jpollänber,  Slfajfer  ober  anbere 
Ärappe,  im  SBergleicfce  mit  einem  fofrlenfauren  Äalf  ent^altenben  rei« 
nen  Boignon  •  $alu$frapp  auf  bie  #d>t&eit  ber  garben  gegen  (Sinwir* 
tung  ber  @eifenpaffagen,  DJofiren  unb  Tfvivireu  burd>  3ufa^  von  Äreibe 
ermitteln  will,  nämlicfc  um  411  fe£en,  wie  viel  ein  Ärapp  Äreibe  benö* 
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t^tgt,  um  bemfelben  bie  Sigenfdjaft  beö  ^aludfrapp  $u  ert^etf^iv  wirb 
nad)  @d>lum  berger  auf  nac^ile$enbe  SEB r t f e  verfahren : 

93?an  bringt  in  ben  obigen  $drbe=?tpparat  in  eined  ber  ©Idfer 
einen  anerfannten  guten  äoiguon'^alud  Ärapp,  unb  in  bie  anbern  5 
©Idfer  ben  ju  prüfenben  Ärapp  mit  2,  4,  6,  8  bie  10  $>rocent,  al* 
bad  jldrfjie  Ouantum  Äreibe,  um  nad)  bem  Reifen,  SRofiren  unb  2foi* 
viren  ju  beurteilen,  welcbed  <8er$dltnifi  bad  3wecfmdfMgfre  für  ben 
ju  unterfu^enben  Ärapp  unb  ba*  SSBaffer  ijr,  färbt  unb  aoioirt  auf  bie 
angegebene  SBeife.  Die  erhaltenen  SHffultate  werben  bie  Sftormafmenge 
treibe  anzeigen,  welche  ein  Ärapp  unb  ein  SÖaffer,  um  ddjte  Sarben, 
benen  mit  3oiguon;Ärapp  gefärbten  gleich  &u  befommen.  (Enthalt  ein 
SOBajfer  fojlenfauren  Äalf,  wirb  beim  gdrben  weniger  Äreibe  erfor» 
bert,  unb  wenn  einmal  ber  3ufa{>  fefl  gebellt  i|l,  fo  bebarf  e$  in  ber 
gofge  feiner  ÄuSmittlung  me£r  bei  einer  unb  berfelben  SBaare  aud  bie-- 
fem  ober  jenem  Canbe. 

3u  uergleic^enben  93erfuc^en  ber  oerföiebenen  trappe  auf  ben 
3n$a(t  an  Pigment  burefy  ba$  Sdrben  im  ©rofjen  $u  ermitteln,  welche 
jebocfc  nid)t  biefelben  genauen  SRefultate,  wie  bad  vorige  33erfa£ren  er- 
geben, in$wifd>en  bennoer)  ein  approjtimatiocd  $rüfung$mittel  für 
beffere  ober  geringere  Ärappforten  barbieten,  &abe  ic$  nitcr)  in  frü^ereu 
3eiten  be$  na^jie^enben  93erfa$renö  bebient : 

25ei  jebeGmaliger  $e&ie£ung  einer  größern  Ouantitdt  Ärapp  bed 
einen  ober  bed  anbern  ipaufed"  oon  ein  unb  berfelben  ©orte  (Warfe) 
Iaffe  td)  8  ©fücf  Salico  oon  gleicher  Quantität,  Cdnge  unb  Abreite  in 
einem  gebeeften  SD?u(ler  mit  fceijen  für  ®d>Wär$,  Violett,  2)unfel< 
unb  ipellrotfc  bruefen,  bann  im  Äu&fot&babe  befranbeln  unb  gut  reini« 
gen.  4  ©tücfe  baoon  werben  mit  einem  anerfannten  qualitdtäreidjen 
Ärapp  beffelben  (Sr$eugungSlanbe$,  4  anbere  mit  bem  $u  unterfuefcen/ 
ben  auf  bie  ©üte  burd)  ntct)t  oölliged  ©utfdrben  ber  SBaare  unterfuhr, 
wobei  id)  nur  bie  Raffte  beö  Ärappö  in  ?lnwenbung  bringe,  welche 
geivo&nlicfj  jum  ©utfdrben  ber  SBaare  erforbert  wirb,  paffire  in  $wet 
neben  einanber  fte^enben  Meinen  Ueffeln,  bei  gleichem  Ärappgewictyt 
unb  gleicher  SBajfermenge  oon  24  ©rab  Sarme  anfangenb,  wd&renb 
2I/2  ©tunben  bi«  78  ©rab  SHeaumur  bei  beiben  ©orten  gan&  gleicfy- 
mdfiig,  Iaffe  bie  2£aare  naefc  bem  gdrben  im  SBaffer  gut  reinigen, 
bann  abtroefnen  unb  vergleiche  bie  nur  £alb  aufgefärbten  Sarben  burefc 
bad  2Iuge  mit  einanber.  gerner  Iaffe  icf)  oon  jeber  Ärappforte2  ©tücfe 
jufammen  gefnüpft  in  einem  45  ©rab  SReaumur  warmen  Äleienbabe 
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1 5  SKtnuten  lang  bur*ner)men,  wieber  gut  Waffen  unb  abtrotfnrn, 
unb  beurtr)rife  bie  me^r  gereiuigten  färben  oerg!ei*ungdweife  mit  ben 
ntdjt  gefleiten  burdj'd  2(uge.  Diefeo*  einfache  93erfat)ren  r)at  mir  in  ber 
<£rari$  oiele  3a$re  fang  getont,  bie  ©üre  bed  Ärappd  für  ben  ©e* 
brauch  &u  ermitteln. 

Die  $a(bgefdrbre  (paffirte)  SEBaare  wirb  naa)  Nr  >fcef*auung 
mit  weiterem  Ärapp  gut»  ober  audgefdrbt. 

J&attfceltyrpftitfte  bt$  Rtapp*.  MotWärbcnbt  5ßigmcttte. 

DSobiquet  unb  (So (in  gaben  bur*  ir)re  Ärapp  ?(nalpfni  in 
ben  3^^en  1826  unb  1827  «ßeranlaffung  jur  na*r)erigen  fabrif« 
mäßigen  DarfieHung  jweier  wichtigen  #anbeldprobufte  aud  bem 
£rapp,  beö  ©arancin  unb  Goforin,  an  welche  ftd>  fpdter  nodj 
baö  ©arancee  oou  Ceont)arb  ®*warj  aud  beu  SKücfjtdnben 
be$  jum  Sdrben  f*on  beiluden  Ärappö  gebogen,  anreiht. 

dtarancttt. 

5>ad ©arancin,  au* Ärappfo^Ie,  f*wefelfaure£rapp-- 
f  o ^ le  genannt,  nuiröe  iuerjl  fabrifmdßig  in  bem  ipaufe  $r)omafl 
grereö  im  3a£re  1829  bur*  Cagier  bargefiellt,  unb  im  3a$re 
1836  in  großem  Quantitäten  in  ben  Jpanbel  gebraut.  Magier, 
SHobiquet  unb  Solin  nahmen  im  Safyre  1828  ein  (Erftubungd* 
patent  für  bie  £>arpellung  bed  ©arancin  auf  bie  Dauer  oon  je£n 
Sauren  unb  überließen  ed  bem  »paufe  2  agier  unb  $r)oma6  in 
?(oignon,  bur*  welche  fca6  ©arancin  juerß  im©roßen  fabricirt  würbe. 
97a*  Ablaufe  bed  patent«  ergriffen  au*  no*  anbere  Ärappfabrifan* 
ten  in  2loignon  bie  ©arancinbereituug ,  fo  baß  im  3a£re  1843  in 
floignon  12-15  ©arancinfabrifanten  oor&anben  waren,  unter  benen 
bie  ijdufer  2  agier,  $j>omad  grered,  3"fian,  goule  unb 
3.  ©inbre  ben  entf*iebenjten  SJorjug  behaupteten,  flu*  im  (Slfaß 
entjiauben  &u  jener  3?it  ein  paar  ©arancinfabrifen. 

<$*on  im  3«$«  1828  erhielt  i*  eine  Un$e  ©arancin  al«  <0?u< 
(!erprobe  unter  ber  Benennung  Fleures  de  Garancin  (Ärapp- 
blume)  bur*  Magier  $ur  Prüfung  ir)re6  ffiertr)ed  in  ber  gdrberci, 
womit  i*  in  I)cutf*tanb  bie  erfreu  93erfu*e  anpeilte  unb  bie  gldnjen» 
jlen  SHefuItafe  bamit  erreichte,  feiber  aber  bie93erfu*e  im©roßen  ni*t 
weifer  fortfv^en  fonnte,  weil  i*  tro|j  ber  wicber^olten  Anfragen  oon 
Sagier  feine  weitere  3uf«nbung  me&r  erhielt,  wel*e3,  wie  i*  fpdter 
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cerna&m,  feinen  ©runb  batin  $atte,  baß  ftch  Ca  gier  bei  ber  £ar< 
flellung  im  ©rofjen  ijinbernhje  barboten ,  Die  ed  t^tit  unmöglich  tnad}< 
tcn,  ber  früheren  3«fagc  entfprechen  $u  fönncn.  (Srfl  im  3a$rc  1841, 
too  mir  eine  größere  Partie  (Aarane in  auö  bem  ipaufe  $hoina$ 
gre'reä  in  Tluignon  &u  ©ebore  jtanb,  würbe  ich  in  ben§tanb  gefegt, 
i£ren  wahren  ©ertlj  nach  allen  leiten  in  ber  Krappfdrberei  fennen  $u 
lernen  unb  bem  ©arancin  in  bem  (Stablifiement,  welkem  ich  in  9>rag 
ald  Dirigent  &u  jener  3"t  oorgeftaitben,  bauernbe  93erwenbung  $u  fiebern. 

3n  granf  reich  würbe  ba$  ©arancin  von  bem  3a&re  18S9  ange* 
fangen  $uerft  in  ben  SKouener  Kattunfabrifen  im  ©rofjen  angewenbet/ 
in  ben  (Slfajfer  hingegen,  wo  man  jicr)  lange  gegen  beffen  93erwenbung 
flrdubte,  erft  gegen  bad  3a&r  1842.  ©egenwdrtig  aber  ifl  cd  in  allen 
europdifchen  Drucffabrifen  befannt  unb  wirb  in  ben  meijten  berfelben 
namentlich  benen  bed  Kontinente*  mit  entfehiebenem  SOortfceilc  für  oiele 
gabrifate  fiatt  Krapp  oerwenbet. 

S0?an  fann  annehmen,  baß  je(jt  jährlich  im  Durchfchnitte  1600 
biä  1800  gdjjer  'Äoignon»/  unb  400  —  500  gdjjer  elfajfer  ©arancin  ver- 
arbeitet werben.  (Sö  wirb  in  beiben  Cdnbern  in  gdjjern  von  200 — 300 
Kilogramme  oerfenbet ;  bte  3oignoner  göffer  ftnb  oon  weitem  i?ol$, 
innen  mit  blauem  Rapier  aufgelegt,  unb  bie  gugen  an  ben  SBäben  unb 
Rauben  mit  ££eer  überwogen;  bie  (Slfajfer  »on  (Sid^en^ol^.  £>er  9>rei6 
oariirt  jwifchen  450—500  granfen  für  bie  100  Kilogrammen  bei  un£ 
gelegt. 

®eit  Kurzem  $at  man  auch  in  @cf)feften  angefangen;  auö  bem 
Canbetfrapp  ©arancin  ju  erzeugen;  $61  mann/  gleifchcr  unb 
(Eomp.  in  SÖreölau,  fo  wie  SHauen,  Cöwe  unb  (Eomp  in  Berlin 
ftellten  i&re  (Srjeugnifle  baoon  in  ber  berliner  ©ewerbauöfrellung 
(1844)  au*. 

9)?an  will  Übrigend  gefunben  £aben,  baß  ba#  fchlefifche  ©arancin 
bem  granjofifchen  bid  jefct  in  fcejießung  auf  £ebt)aftigfeit  ber  garben 
beim  Sdrben  nachließen  foll  j  auch  follen  (Slfajjer  unb  ^fdl^er  Krapp 
nach  €.  leiten  berger  reichere  2luöbeute  an  ©arancin  geben ,  als 
bie  anbertt  beutfehen  Korten.  2  i  er)  t e  n  b  e  r  g  e  r  in  @pe»er  liefert  au$ 
bem  $fdl&er  Krapp  ein  ©arancin  oon  guter  Cfcualitdt. 

Bereitung  beö  ©araucin. 

£>cr  3wecf,  fciefe*  rott)fdrbenbe  Material  barjuftellen ,  befreit 
ßauptfdchlich  barin,  allen  garbjloff  M  Krappd  nu&briugenb  &u  ma* 
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rt>n  unb  tyn  von  oen  fremdartigen  Äörpern  ju  befreien,  welc&e  über  bie 
J?äffte  be$  rotten  $igmentd  einließ en ,  feie  beim  Ärappfdrben  nu£> 
Io6  oerioren  gefcen. 

Söei  Bereitung  bed  ©arancin  ifl  e$  oon  ber  großen  ffiidjtigfeit, 
ben  Ärapp  $uerjt  burd)  2(u8wdjfern  mit  fattem  SBaffer  $u  bemänteln, 
um  ben  leidet  Iö£licr)en  falben  garbjloff,  fo  wie  bie  3ucfer*  unb&djteira* 
tyeile  auä  bemfelben  $u  entfernen.  Sftan  rityrt  i£n  mit  5—6  Reifen 
falten  SBBajferö  an,  unb  läßt  i£n  von  2lbenb$  bid  jutn  anbern  borgen 
wityn,  barait  bie  wenige  Spenge  garbftojf,  wetdjc  fic^  anfange  auf« 
loft,  3eit  gewinnt,  ficfy  nieber  ju  fcftlagen.  £>ad  ©anje  wirb  Jernarfc 
auf  einen  leinenen  Sitter  gebracht  unb  wenn  bie  glüjfigfeit  ^inretcr)enb 
abgelaufen  ijl,  bringt  man  ben  Ärapprücf  ftaub  in  bie  treffe ,  wo  er 
auagepreßt  unb  neuerbingö  mit  einer  gleichen  Spenge  SBajfer  ange 
rityrt ,  bann  wieber  gepreßt  unb  bie  Operation  be6  Ttudwajfernd  unb 
Äuöprejfene  nocfc  einmal  wieberjoft  wirb. 

£>en  fo  ^bereiteten  Ärapp  rü£rt  man  im  uoc&  feuchten  unb  ge« 
fcorig  auögebrucften  3«panbe  mit  £alb  fo  oieI0d)wefeIfdurean,a(d  tir* 
fprüngltcfe  Ärapp  oerwenbet  würbe,  wobei  bie  0änre  nacfc  ber  $em« 
peratur  mit  me$r  ober  weniger  SBaffer,  gewöhnlich  berJJdlfte  oerbünnt 
unb  gteicr)  nach  ber  93erbüunung  nod)  ^etß  auf  ben  Ärapp  geg  offen, 
unb  ba*  ©aii$e  fo  rafch  a(*  möglich  umgerührt  wirb,  ffieun  man  an» 
nehmen  fann,  baß  bie  Söermiföung  gehörig  bewerf|telligt  ifl,  ert)ö$t 
man  bie  Temperatur  auf  80  ©rab  SHeauntur,  unb  ert)dlt  fie  beilduflg 
eine  @tunbe  lang  auf  biefem  ©rabe.  SWad)  Verlauf  biefer  3eit  wirb 
bie  Waffe  neuerbingä  mit  einer  gehörigen  Wenge  SEBajfer  angerührt, 
ftltrirt,  unb  auf  (eiueneu  giltern  fo  lange  mit  SBajfer,  bem  £in  unb 
wieber  auch  fo^lenfaured  SHatrou  jugefefct  wirb,  audgewaf^en,  bid  bie 
Slüjjigfeit  gan$  gefc^macflod  ablauft  unb  Cafmudpapier  nicht  me&r 
rottet,  wona^  ber  SHücffranb  ausgepreßt,  getrocfnet  unb  &u  $uloer 
gemahlen  wirb. 

&ei  ©arancinbereitung  $at  man  oorjüglicr)  barauf  ju  fejen,  ret- 
ned  SBaffer  an$uwenben,  weit  fall»  ober  eifenjaltige  SBdffer  bafür 
unbrauchbar  finb.  £>ie®4wefe(fdure  erleibet  bei  biefem  $ro$ejfe  feine 
anbere  93erdnberung,  ald  baß  fte  oerbünnt  wirb  unb  einige  &alffa(&e 
auftöjr,  fo  baß  fte  jur  gabrifation  für  ©fauberfalj  noch  oerwenbbar  ift. 

ffiirb  ber  Ärapp  mit  §al$fdure  fratf  ©chwefelfdure  bei  mäßiger 
SBdrme  bezaubert  fann  ebenfalls  ©arancin  bargeftellt  werben ;  auch 
mit  €jfigfdure  fann  mau  ©arancin  bereiten,  weichet*  weniger  2tudwdf* 
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ferung  bebarf  unb  am  fdjonfhn  fdrbt;  allein,  ba  bie  <8erfor)ning 
nur  unooWrdnbig  erfolgt,  fo  bebarf  man  me£r  baoon  beim  gdrben, 
er^dlt  jebodj  eine  größere  Ouantitdt  baoon. 

2>ie  bi$  jejjt  oorgefommenen  ©araucinforten  ftnb  nid)t  nacr)  Cua- 
Iitdten  ffaffiftctrt.  3eber  X>rncf fabrifan r  ftidjt  bie  bejleSEBaare,  ^tnfict>t- 
licr)  be0  garbjtoffge&alteö  unb  ber  tfeb^aftigfeit  ber  bamit  cr^tf (baren 
garben ,  $u  erhalten.  £>ie  Unreinigfeit  bcö  Ärappd  unb  bie  93  ern  ad)' 
läßigung  ber  gehörigen  Sorgfalt  bei  ber  gabrifation  M  ©arancinö 
machen  bie  g>robufte  einer  unb  berfefben  gabrif  manchmal  fe$r  oer* 
fdjjieben,  fo  baß  ©arancin  im  ^anlel  oorfommen  fann,  wefcfceö  ba6 
»terfacfce  ©ewidjt  b*3  $u  feiner  Bereifung  oerwenbeten  Ärappö  er- 
fe£t,  wd^renb  anbered  nur  brittbalbfacfyem  entfpridjt.  £>iefe  £ijferenj 
an  gdrbeoermogen  r)at  fowor)!  in  bem  m?r)r  ober  weniger  großen  garb* 
floffge^alt  beö  verwenbeten  &rapp$,  alo  in  ber  ju  feiner  QSerwanbfung 
in  ©arancin  nötigen  Operationen  ir)ren  ©runb  >  ber  Ärapp  fann  ndmfid) 
leicht  511  oiel  ober  $u  wenig  oerfofjft  werben,  fo  baß  e6  gan$  unmöglich  ijt, 
ein  3af>r  lang  immer  baöfelbe  ©arancin  511  erhalten.  (E0  laßt  fid>  ba« 
t)er  aud)  faum  in  großen  gabrifen  eine  SReir)e  uon  15 — 20  gdjfern 
jiemlicfc  gleich  barjleüen,  unb  felbfl  bann  muß  bie  ganje  9)?ajfe  ber 
erforberlic^en  SBur^el  auf  einmal  in  Arbeit  genommen  werben,  ©ufeö 
©arancin  enthalt  meijtend  3V4  bis  S'/a  ü)?al  fo  oief  gdrbeoermogen, 
alö  ein  $r)eil  bejfelben  &rapp$,  woraud  eö  gewonnen  wirb.  S6  fommt 
im  Jjanbel  im  neutralen  unb  f  a  u  r  e  n  3uftanbe  oor. 

£>ad  ©arancin  (teilt  ein  me&r  ober  weniger  cfcocofabbrauned 
9>uloer  bar,  welcr>e6  weber  befonbem  ©erud)  nodj  @efcf;macf  befifct 
unb  felbft  nacf)  längerer  &eru$rung  ben  ©peidjet  unb  falteö  3Baffer 
burcfyaua  nidjt  färbt.  3»  ben  ?(uflofungömitteIn  oer^dlt  eS  ftd>,  wie 
folgt : 

Äocfcenbeö  tefiillirted  SBaffer  nimmt  nacf)  24  gfurtben  eine  röt§» 
licr)gelbe  gdrbung  au ;  focfeenbeö  fali&alrigeö*  SBaffer  färbt  ficfc  fdjwd* 
djer  ald  bad  vorige;  mit  ®cr)wefelfäure  angefduerted  SSBajfer  nimmt 
11  ad)  einigen  <§tuuoen  eine  fcfywadje  grunlid)gclbe,  mit  ®altfäure 
etwad  bunflere  garbe  au;  falted  beftillirteS  SEBaffer,  mit  Salpeter* 
fdure  angefduert,  eine  nod)  bunflere  gdrbung,  ba$  9>uloer  wirb 
brdunlid)  rotr)  unb  gleicht  bem  an  ber  tfuft  gebräunten  Ärapp;  be» 
fltllirted  SBaffer,  mit  Gtfigfäure  angefduert,  färbt  fiefc  faum  gelb; 
(Sjfigfäure  oon  10  ©rab  Sbaume  nimmt  nad)  einigen  ©tuuben  eine 
fd^öne  röt£lid)gelbe  garbe  an;  Äfcammonium  färbt  fid)  fogleic^  rot^ 
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unb  verwanbert  ftcf>  nacfy  24  ©tunben  in  ein  fo  flarfed  Garmoifinrot$, 
fcap  fte  in  SÄajfe  m'c^t  me£r  burcfyfidjtig  i|l  ;  mit  Ammonium  fcfcwad) 
olfolifrf)  gemachtes  SBajTer  nimmt  fogleid)  eine  föone  SÖorbeaurwein 
ä£nlid)e  garbe  on ;  äpnatron  färbt  fidj  bunfel  rot^(id)braun  j  fohlen*  ' 
fuure  9?atrouüuf(dfuii9  nimmt  fd)nell  eine  röthlid)he(Ie  &urgunberwein* 
färbe  an ,  faftee*  fllaunwajjer  wirb  beinahe  augenblicflid)  $romrot$ 
gefärbt ;  foc^enoeS  2t(aunwajfer  nimmt  augenblicflic^  eine  nod)  bunf- 
lere  garbe  an  unb  fefct  beim  (Srfalten  bläjfer  gefärbte  glocfen  ab; 
?Ufo£ol  von  38  *procent  nimmt  ^temlic^  fdjnell  eine  lichte  röt£lid>e 
garbe  an. 

Prüfung  b  e  6  ©  a  r  a  n  c  i  n  d  aufben  relativen  30  e  r  t  £ 

an  garbjtoff. 

2>a$  ©arancin  fann  nad)  meinem  beim  Ärapp  angegebeuen  Ver- 
fahren im  ©rofjen  geprüft  werten  ober  and)  im  Äleinen  bie  gegenfet- 
tige Prüfung  oorgenommen  werben,  &ei  lefcterem  verfährt  man  na$ 
©irarbtn  auf  folgenbe  Seife: 

9ftan  nimmt  ein  in  0t reifen  mit  Weisen  für  Stoth,  &raun,  93 i o - 
fett  unb  @djarlad>roth  (£>ebwar$  ifl  unnüß,  weil  biefj  jebefl  ©arancin 
fe^r  gut  liefert)  bebruefteo'  unb  im  Äu^fotj)babe  gut  gereinigtes  £»tücf 
Söaumwollenieug,  fcfyneibet  fo  viele  £)ecimeter  bavon  herunter,  aU  ©a* 
rancinforten  ju  unterfudjeu  finb.  SDfan  wiegt  nun  1,90  ober  2  ©ramme 
als  gut  bewährtes  ©arancin  ab,  weldjeö  $ur  Sttorm  bient,  unb  nimmt 
von  ben  ju  probierenben  Korten  I,  2,  8,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10$>ro-- 
cente  me^r  ober  weniger  al6  1,90  ober  2  ©ramme,  je  nadjbem  fie 
1,  2,  3,  4  ic.  $>rocente  me^r  ober  weniger  fofien,  ald  ba$  9?ormaI* 
garancin.  90?an  richtet  nuti  ben  Apparat  mit  ben  ©läfern  wie  beim 
Ärappunterfndjen  vor,  bringt  in  jebe6  ©fad  von  l/2  Ctter  ^aumin^alt 
2—2 V,  Gerillter  SBajfer,  unb  auf  bad  Citer  15  Zentigramme  Sucfer* 
fäure,  bann  bie  abgewogenen  3eugflecfd)en ,  färbt  anderthalb  ©tunben 
bi6  56  ©rab  SHeaumur,  jieigt  bann  in  ber  Temperatur  unb  bleibt  eine 
halbe  ©tunbe  lang  in  bem  foebenben  SÖabe,  wäfcfyt  nad)  bem  gärben 
gut  aud  unb  troefnet  ab,  ober  paffirt  fte  5 — 6  üttinuten  lang  in  einem 
Äleienbabe  bei  60  ©rab  SReaumur,  wafcfyt  unb  troefuet  ab.  S9?an 
beurteilt  nun  ben  relativen  SEBerth  ber  ©arancinforten  burefe  Tiiu 
fcfyauung  ber  erhaltenen  garben  nad)  bem  Äuge. 

3uf  biefe  SBeife  fann  man  gleid)  auf  einmal  fe^en ,  ob  bie  ©a- 
rancinforten  gleid)  vorteilhaft  für  alle  biefe  garben  ju  verwenben  finb. 
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Ga  rauche. 

Da  ber  rot&e  garbfloff  bef  Ärappf  burcf)  baf  gdrben  fafl  nur 
jur  Raffte  ausgesogen  wirb  unb  baburd)  eine  große  55?enge  rot£ef 
^Pigment  nu$(of  in  per  Ärappfdrberei  oerloreu  ge£t,  geriet^  on< 
f>arb  0djwarj  in  9Rii($aufen  im  $a£re  1829  auf  ben  ©ebcinfen/ 
ben  fcfyon  beiluden  Ärapp  auf Garancee  $11  bereiten,  unb  bem  baburd) 
erhaltenen  $>robufte  bejte&ungf  weife  $um  ©arancin  ben  Manien  G  a- 
rancee  beilegen.  3u  berfelben  3eit  befd)dftigte  (t*  (S.  Ce i ten- 
berger  $u  SÄeicfcjlabt  ebenfaUf  bamit,  ben  aufgefärbten  Ärapp  ba* 
£in  $u  bifponiren,  fein  nocfj  gcbunbenef  rotf>e6  ^pigment  für  ferneren 
©ebraucfy  au  fyufrfjheßen ,  ließ  aber  bicfen  ©egenflanb/  nacfjbem  baf 
SRefultat  nicf)t  genugenb  genug  auffiel/  wieber  fallen. 

2Cuf  baf  ©erfahren  oon  ®crjwar$  griinbete  S^ierrpStöieg 
eine  Garancee-gabrif  in  SOfülfjaufen.  3n  ben  borrigen  Äattunbrucfe- 
reien  wirb  »ebnf  bejfen  ber  aufgefärbte  Ärapp  gefammelt  unb  in  teig- 
artiger gorm  mit  3  <procent  ©djwefelfdure,  welche  juoor  mit  SBajfer 
»erbunnt  werben,  be^anbelr,  um  bie  ©dfcrung  bejfelben  &u  oer^inbern, 
bann  int  aufgefitzten  3ußanbe  ber  Garancee-gabrif  überliefert/  in 
welcher  er  auf  Garancee  verarbeitet  unb  fo  ben  &rueffabrtfen  ge- 
gen einen  gcwijfen  Arbeitslohn  alf  neu  wirffamef  gaibmaterial  im 
nod>  feuchten  3"|lanbe  $urucfgegeben  wirb.  Had)  in  (Snglanb  unb 
anbern  Säubern  £at  man  angefangen/  ben  aufgefärbten  Ärapp  burcrj 
«öerfo&lung  mit  @d)wefelfdure  unb  fluffußen  mit  SBajfer  wieber 
brauchbar  im  gdrben  ju  machen. 

3n  ben  §rucffabrifen  wirb  ber  aufgefärbte  Ärapp  in  einer 
mit  (Stein  aufgemauerten  €enfgrube  gefammelt/  unb  wenn  man  ficf? 
baf  Garancee  fe(bf)  bereiten  will,  ber  bicfe  Ärappbrei  herauf genom* 
men,  in  @dcfe  gebraut  unb  aufgepreßt,  alfbann  ber  nocfc  feuchte 
&rei  mit  jur  Jpdlfte  mit  SBaffer  oerbünnter  £>c$wefelfdure  in  fleinen 
Portionen  angerührt,  bif  man  jiefct,  baß  nid)t  nur  baf  ibraufen  auf* 
\)bxt,  fonberu  ber  Ärapp  »ollfldnbig  mit  ©djwefelfdure  in  einen  bicfen 
Sörei  oerwanbelt  iß.  SWan  laßt  baf  ©an&e  24  ®tunben  lang  flehen/ 
bringt  ef  au  ff  gilter  unb  fußt  brei  SD?al  mit  SEBafler  auf/  wonach  auf 
100  $funb  Ärapp  16  £ot&  3ucferfdure  in  30  ©rab  SHeaumur  warmen 
SGBafler  gelöjr,  ber  Ärapp  bamit  ubergoffen  unb  na$£er  fo  lange  mit 
SBajfer  aufgeivafcfjen  wirb/  bif  Cafmufpapier  wenig  @dure  mefjr 
anzeigt;  ben  SRücffranb  neutralifirt  man  mit  wenig  fo&lenfaurem 
Patron,  fußt  nocf)  einmal  auf/  trocfnet  unb  raa&lt  benfelben.  £>tt 
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$et)anbtung  mit  3ucferfdure  bient  baju,  um  ba«  (Sifen  unb  bie  $h<>»-' 
erbe,  bie  (ich  beim  gdrben  abgezogen,  oollfommeu  gu  entfernet!  /  weh 
c^ed  bie  ©chwefelfdure  allein  nicht  &u  t^un  oermag,  woburd)  ein  oiel 
fernere«  9toth  beim  nachh*rigen  gärben  mit  Garancee  erjielt  wirb. 

SBnbler  in  flrau  preßt  ben  aufgefärbten  in  au«gentauerten 
Gruben  gefammelteu  Ärapp  in  pacftuchenen  ©äcfen  mitreltf  einer  be- 
riebigen  9>rejfe  au«,  fo  baß  er  noch  20  9>rocent  SBaffer  enthalt,  wo- 
nach er  gejlampft  unb  mit  ©djwefelfdure  von  60  ©rab  93aume  nach 
unb  nach  gemifcht  wirb  Huf  100  <pfunb  trocfenen  Ärapp  rechnet  man 
50  $funb  ©chwefelfdurr ,  wobei  oorjüglich  barauf  gefehen  werben 
muß/  baß  ber  Ärapp  mit  cer  ©djwefelfdure  burch  unb  burch  recht  gut 
gemifcht  wirb.  Da«  ©emifd)  wirb  nun  in  eine  ©taube  ober  ein  gaß 
gebracht,  ba«  etwa  4-6  3oll  oom  ©oben  noch  einen  bnrchlöcherten 
fcoben  hat,  in  welken  von  ber  ©fite  eine  Söleiro^re  einnuinbet,  oer* 
mittelji  welker  fodjenbe  ffia(ferbdmpfe  eingeleitet  werben  tonnen. 

©ad  ©efdß,  oon  ber  @r6ße,  baß  e«  3 — 4  Zentner  Ärappbrei 
enthalt,  wirb  mit  einem  fchweren  Decfel,  ber  mit  Such  ober  SSBerg  ein* 
gezwängt  wirb,  gut  ge^IojTen.^Benu  alled  fo  hergerichtet  i|>,  laßt  man 
2>ampf  einflrömen  unb  rührt  währenb  bem  Äod)en  bie  SRajfe  oon  3eit 
ju  3eit  um,  bamit  alle  ©teilen  möglich!*  gleich  oon  bem  Dampfe  burch* 
brungen  werben.  SGBenn  nun  burch  bie  Sinwirfung  be«  Dampfe«  bie 
Waffe  gleichförmig  breiartig  geworben  unb  biejarbe  bunfe(rotr)braun, 
fall  fd)warj  burch  unb  burch  erfcbeint ,  fo  ijt  "bie  Operation  beenbigt, 
Welche«  gewöhnlich  im  Verlauf  einer  ©tunbe  erreicht  fein  wirb. 

Der  Ärapp  wirb  nun  herausgenommen  unb  au«gewafchen.  2luf 
ben  21ufiwafchpro$eß  ijt  bie  größte  ^ufmerffamfeit  ju  oerwenben,  weil 
baoon  bie  aSrauajbarfeit  be«  $robufte«  $umei(i  abfangt.  Da«  2tu«wa* 
fajen  oerrichtet  man  am  bejten  in  alten  gdjferu,  bie  ba«  SBajfer  burch 
bie  ©palten  leicht  btirchlaffen  (wie  $.  85.  alte  Ärappfdjfer).  ©ie  wer» 
ben  mit  ^acftuch  audgefchlagen  unb  in  benfelben  2lb$apflöd)er  über 
einanoer  angebracht/  bie  mit  ©punte  oerfer)en  ftnb,  woburcr)  ba«  fytlle 
2lu«füßwaffer ,  wenn  (ich  Sttieberfchlag  gefegt  hat ,  abgelaffen  wer- 
ben fann.  9D?it  Aufgießen  unb  SBieoerablajfen  be«  SBaffer«  wirb  fo 
lange  fortgefahren,  bi«  ba«felbe  nicht  mehr  fauer  reagirr.  Der  au«* 
9<fußte  Ärapp  wirb  jef  t  ftarf  ausgepreßt,  fo  baß  er  nur  noch  beUduft^ 
20  $rocent  SBaffer  enthalt  unb  in  folgern  3«fianbe  für  ba«  gdrben 
oerwenbet. 
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£>a  bie  «Hucf fldnbe  bed  Krappd  burcr;  bie  oerfdjiebenartigen  gor* 
bungcn  i\id)t  alle  gleich  auö^efdrbt  finb,  fo  fönnen  in  fcejiebung  auf 
baö  gdrbeoermögen  bed  Garancee  nie  gleid)e  Qualitäten  erreicht  wer* 
ben.  gran$öfifd)ed  Garancee  oer&dlt  fid)  51t  ©arancin  wie  S'/z— 4  411 
1/  ba$er  ed  gutem  Krapp  an  fdrbcnber  Kraft  g(eid)fommt  £>er  ^reid 
beffelben  notirt  ficf>  für  100  Kilogramme  225  granfd  2>ie  Prüfung 
bed  Garancee  auf  ben  relativen  2ßert{>  au  garbftojf  fann  auf  birfelbe 
SSBeife,  wie  bad  bed  Öarancind  oorgenommen  werben. 

S&eim  gdrben  wirb  ganj  fo  wie  beim  ©arancinfdrben  »erfahren, 
aud)  finb  bie  fceijeu  biefelbeu,  allein  bad  ^amit  gefärbte  Violett  befifct 
immer  einen  <&tid)  in'd  ©raue  fid)  neigenb. 

Sin  anbered  SSerfa&ren,  ben  fdjou  gebraud)tenKrapp  wieber  brauch- 
bar für  bad  gdrben  ju  machen,  befreit  nad)  0  i  f  f  011  in  SHouen  barin, 
ben  nad)  bem  gdrben  gefammelten  Krapp  24  @tunten  in  4—5  ®.  SSaume' 
ftarfem  fdjmefelfauremSBajfer  weichen  ju  lajfen,  $ernad)  fo  fange  aud- 
$uwafd)en ,  bid  bad  SBajfer  nid)t  me^r  fauer  reagirt ,  wonach  audge* 
preßt,  abgetrocknet  utib  bad  ^robuft  für  bad  gerben  oerweubet  wirb, 
©er  fo  bereitete  Kmpp  liefert  eine  fdjöne  rotbe  garbe,  weil  fein  falbe? 
^igment  met)r  oorfianben  ijr,  fdrbt  weniger  in  ben  weißen  ©runb  ein, 
unb  fe&t  ftcf>  aud)  nid)t  auf  bie  fetten  (©teilen  ber  93aumwolleii$euge 
ein,  bie  buref)  eine  unregelmäßige  SBeißbleidje  $nrücf  geblieben  finb. 
$?oiffon  nimmt  jum  gdrben  ber  Kattune  74  me£r  baoon  ald  oom 
frifdjen  Krapp.  #eim  Sürfifdjrot&fdrben  alaunt  er  jwei  9)?al,  fdrbt 
jwei  Wal  mit  ipinwfglaffung  bed  SÖluted,  unb  £at  grfunben,  baß  bat? 
boppelte  ©ewidjt  gegen  frifdjen  Krapp  erforberlid)  wirb,  um  intenftoed 
Siirfifdjrot^  $u  erholten.  3»  bad  garbbab  fomuien  bie  geölten  unb 
alaunten  Kattune  ober  ©arne  nid)t  e&er  ein  ,  ald  bi«  bad  fcab  mit 
bem  jubereiteten  Krapp  eine  t)albe  @tunbe  gefodjt  £at. 

ßoforftt. 

£>ad  im  ipanbel  oorfommenbe  jWeite  'probuft  aud  bem  Krapp 
ijr  bad  (Eolorin,  weldjed  nichts  anbered  ifr,  ald  ber  !Kücf flanb  oon 
ber  £>e(tillation  ber  Sinftur,  welche  SKobiquet  unb  Soli  11  bei  ber 
SÖc^aublung  bed  ©arancin  mit  SSBeingeijt  erhalten  £aben.  Diefer  aud 
mit  etwaö  gettjloff  verunreinigtem  ?lli$arin  bejie^enbe  fttitfjianb  £at 
beim  Jperaudnefjmen  aud  ber  2)ejrillirblafe  (Srtraftform.  9Äan  oer-- 
büiint  i^n  mit  etwad  SGBajfer  unb  preßt  tyn  aud,  um  ben  gettjioff  mog* 
Iia))l  bavou  ju  befreien,  troefuet  unb  puloert  bad  ^probuft.  3"  folgern 
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3ujlanbe  würbe  e$  juerft  im  3<>$rel886  von  üagier  unb  $$omaö 
$u  Boignon  im  greife  $u  75  granfen  ba$  Äilogramm  in  ben  ipanbel 
gebracht.  ß$  jeigt  (ich  alö  ein  ff  £r  feiued  3>uloer  0011  ocfergelber  garbe 
ot}ne  befonberd  heroorjlechenben  ©erucf)  unb  ©efcfmiacf ,  färbt  faum 
ben  Speichel;  befeuchtet  man  ed  auf  ben  gingern,  fo  macht  eö  tfarfe 
gelbe  gfecfe.  (5d  beji^t  alle  (Sigenfchaften,  welche  SRobiquet  unb 
Solin  bem  Älijarin  ^ufcbretben. 

Daö  Golorin  bietet  ein  treff(tcf>ed  Hgend  bar,  jiemlich  bauer£afte 
rot£e  unb  rofenrotfre  SafelDrucf färben  auf  fcaum  Wollengeweben 
hervor  ju  bringen/  wirb  aber  feinet  ^o^en  ^>reifed  wegen  nie  &um 
färben  oerwenbet.  $>arifet,  ein  Schüler  Ghevreul'ä,  war  ber 
Srjte,  ber  im  3a$re  1837  in  ber  Aattunbrucferei  von  geer,  ©oll. 
fu6  unb  (£omp.  ju  £ieppebale  bei  SKouen  Xpplifationdroth  bamit 
barjiellte.  3«»  3«h™  1838  flirrte  ed  ©aftarb  in  ber  gabrif  von 
®tacfler  in  ftoutn  ein.  <£r  lötfe  ba$  (Solorin  in  Ammonium  auf, 
uerbtcfte  Die  garbe  mit  ©ummi  unb  brucfte  fie  auf  mit  ejfigfaurer 
^onerb«?  vorbereitete  Äattune  auf,  nachher  mürbe  bie  gebrucfteSGBaare 
gebdmpft,  gewäffert,  ivoburch  rott)e  unb  rofenrot^e  garben  erzeugt 
werben,  ^tacfler  nahm  ein  (ErfinoungSpatent  auf  15  3a(ire  für 
feaS  Safelbrucfoerfahren  ©  a|larbd,  allein  ber  &o$e  $reid  bed  dolo-- 
rind,  welche*  von  C  agier  unb  $  Jörn  ad  in  2loignon  belogen  mürbe, 
Dert)inberte  beffen  (Einführung  in  cen  X>rucffabrifen.  (Eben  fo  ging  ed 
mit  bem  ©erfahren  oon  gauquet*£>elarue,  melier  im  ©rofjen 
ein  noc^  intenfioereä  SHoth  erhielte,  alö  ©  a  a  r  b.  X>ad  g  a  u  q  ii  e  t'fdje 
©erfahren  fyatte  noch  beu  SJorjug,  bajj  ba6  ^afe(rotr)  al3  (Sinbrucf- 
farbe  für  ©oben,  bie  mit  (Eampecheholj  fchwarj  gefärbt  waren,  oer« 
wenbet  werben  fonnte,  unb  biefed  Sftotf) ,  um  lebhaft  unb  gldnjenb  $u 
»erben,  ber  zahlreichen  floioirungen  nicht  beburfte,  welche  bad  ©a» 
tfarb'fche  woraucfefcte.  ga u q u et*£ ela r u e  fabricirte  in  (Snglanb 
unb  echottfauD,  wo  bie  Jpdufer  (£fch,  ©chwabe  unb  Comp,  in 
Sftanchefter  unb  Dalgltfch/  galconer  unb  Gomp.  in  ©laSgow 
patente  für  btefert  21pplifationdbrucf  nahmen,  eine  ziemliche  2ln^a^( 
Äattune  mit  rotten  unb  rofenrott)en  Safelfarben,  fonnte  aber  biefe 
gabrifation  bed  h°&en  $>reifed  wegen  nicht  in  2(uffchwung  bringen. 
§ein  «Oerfahren  war  folgenbeS: 

©(eiche  ©ewichtdt^i^  (Solorin  unb  Ammonium  werben  in  einem 
gefd)lojJenen  ©efdü  12  ^tunben  lang  gemifcht  (let)en  gelaffen,  bann 
auf  einet  ©tein*  ober  SRarraorplatte  mit  bem  für  ben  $rucf  bejtimraten 
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93erbicfung$mittel,  entweber  ©enegalgummi  ober  Tragant  abgerieben, 
unb  bie  fo  ber)anbelte  garbe  aufgebrucft.  Die  Sffiaare  muß ,  e&e  ber 
2lufbrucf  erfolgen  fann,  $uvor  mit  ejfigfaurer  Sfonerbe  von  8  bis 
12  ©rab  33aume'  morbancirt  fein,  unb  wirb  nad)  bem  9)?orbancireii 
abtrocfnen  unb  mehreren  Sagen  fangen,  bei  52  ©rab  SBdrme  in 
einem  Äu$fot$babe  burdjgenommen ,  bann  int  SBajfer  gut  gereinigt. 
£)a3  2)urc4ner)men  im  Äufrfotjjbabe  wirb  bem  eine«  Reißen  ffiaflerbabeo 
ber  Cetyaftigfeit  ber  färben  wegen  vorgewogen.  9?ad>  bem  2iufbrutf 
ber  S^rbe  wirb  bie  SBBaare  einige  Sage  lang  aufgefangen ,  alebann 
35  Minuten  lang  gebdmpff,  unb  gleich  nad)  bem  kämpfen  auögewa= 
fojen.  3um  SÖe^ufe  ber  0d)öuung  ober  fonfligen  (Srf  öf  ung  ober  Wo« 
biftfation  Der  garbe  fann  bie  $Baare  gefeift  ober  in  einem  ganj  fdjwa» 
djen  (Sfclorfalf  ober  (Er)lornatronbabe  be&anbelt  werben. 

2>ie  ?lufmunterung6gefeUf4)aft  in  «Kotten  erfannte  auf  bad  ©ut* 
achten  qprofejfor  ©trarbin*,  ©afta'b  unb  gauquet*2>e; 
larue  SWebaillen  $u,  weit  fie  ^uerjl  eine  wijifenfdjaftlicfye  (Sntbecfung 
in  bie  $ra;rid  einführten,  unb  bie  SKid)tigfeit  ber  ?(n  (testen  von  tRo> 
b  i  q  u  e  t  unb  (E  o  ( i  n  unwiberlegbar  Dartf  aten. 

3m  3a$rl840  oerbanb  fiefe  ©irarbin,  ^rofejfor  ber  (EJemie 
in  Kotten  mit  ©r eil n,  jur  völligen  CoTttng  bed  Probleme,  dcfctea  Sa- 
felrotfc  mit  bem  doloriu  bar$ttftellen.  (*a  gelang  i&nen ,  bad  (Solorin 
in  einem  greife  ju  erzeugen ,  welcher  beffen  ?luwenbung  in  ben  Drucf- 
fabrifen  gemattet.  3&r  niebergefeforiebenea  «Öerfa&ren  würbe  in  ^wet 
verfiegetten  ^aqueten  unterm  21.  3»ni  1841  in  bem  2lrd)iv  ber  fran* 
$öfifdjen  2lfabentie  ber  2Bi|Jeufcr)aften  beponirt.  ^eit  bem  fjat  |ie$  i&r 
(Sjrrraftionaoerfafren  noef)  verbeffert,  fo  baß  ifyt  (Eolorin  von  aufl* 
ge$eid)neter  ©ilte  i|l,  unb  fiefc  leiert  anwenben  laßt.  Sftan  ru&rt  ba* 
Golorin  mit  fdjwacfcem  Ammonium  an,  Idßt  ee  barin  au  ff  er)  wellen, 
oerbitft  eö  mit@ummiwaffer  ober  ©ummi  unb  brueft  e6  bann  auf  ben 
mit  S^onerbebafiö  gebeizten  3"<g  ouf,  wonacr)  bie  SBaare  gebdmpft 
unb  auagewafa)en  wirb.  £)ie  bem  2(ufbrucfen  bejfelben  oorangefeitoeit 
Vorbereitungen  ber  3"<g*  jinb  von  ber  21rt,  baß  fte  bad  (Sinbrucfe» 
beffelben  in  &ci)War&böoeu  ober  anbern  uudd)t  gefärbten  &öben  geflat-* 
ten.  9)?an  fann  von  bem  blajfetten  bie  in  ba$  bunfeljte  SRotr)  variren, 
unb  bie  garben  erfcfyeinen  in  einer  folct)en  Arbeit,  baß  fte  jebe  ubfiaV 
avivirung  vertragen,  auef)  fann  man  jugleidj  catectyubrauue  Sttuancen 
mit  einbruefen,  wenn  bie  Tloioirung  in  einem  bloßen  ®eifenbabe  vor» 
genommen  wirb. 
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3uf}er  ber  Olormanbie  gebührt  fcbuarb  Ceitenberger  &tt 
Sfeicfcftabt  in  Idtymtn  bie  <5$re,  in  feiner  Drucffobrif  baa  Ärapptafel-- 
rot£  unb  «Rofenrot&  jucr|l  in  ber  gldn$enbiten  e^ön&eit  im  ©roß en 
fcargejtellt  $u  £aben. 

färben  mit  (Barattein.  ©aranctttsJlabrifate. 

fceim  gdrbrn  mit  ©arancin  fpielt  baa  SBajfer  eine  wefentlt$ 
wichtige  SHolle;  aue$  $at  man  befonberd  barauf  $u  achten,  ob  ©aran* 
ein  fauer,  neutral,  ober  welche*  feftener  oerfommt,  alfalifcfc  reagirf. 
<£nt$ä\t  baa  ©arancin  freie  @dure,  fo  fdrbt  fidj^cfewarj  unb  Violett 
frfjwer ,  unb  ed  muß  bem  SBabe  ein  proportionaler  Xnt^eil  treibe  ober 
fo$lenfaurca  Patron  jugefefjt  werben,  wobei  aber  baö  33er$d(tniß  nie 
uberf^ritten  werben  barf;  gewöhnlich  wenbet  man  bei  reinem  SB  äff  er 
1  bia  l'/j  ^rojent  Äreibe  an.  $n  manchen  gdllen  bewirft  aud)  ein 
3ufa&  oon  Sifdjferleim  ober  SWild)  bie  Bbforption  ber  ®äure;  reagirt 
baa  ©arancin  hingegen  affalifdj,  fo  ift  ein  3«f*&  von  (Sffig  ober  Sjf'd* 
fdure  in  angemejfenem  93er$dltniß  erforberlidj ,  wobei  ebenfalls  fe£r 
be^utfam  oerfa^ren  wirb,  weif  ein  Überfluß  oon  €>dtire  ben  Sarben 
feijabef,  unb  namentlich  93io(ettgrau  macht.  3jt  baa  ©arancin  neutraf, 
fo  muß  aua  einem  fafffcaltigen  SOBaffer  juoor  ber  Äaff  burch  3ucfer.< 
fdure  oorftchtig  gefällt  werben ,  ober  «6  wirb  bem  ffiafier  (Sffig  ober 
(Sffigfdure  jugefrjjt ,  aber  fteta  barauf  gefejen ,  baß  feine  @äure  oor« 
frerrfefrenb  bfeibr. 

Söeim  gdrbett  mit  ©arancin  ijt  ein  geborigea  93er$dltniß  bea 
SÖ3a fferd  ju  bemfefben  erforberlich/  benn  wenn  man  eben  fo  oief  afd 
beim  gewöhnlichen  Ärappfdrben  nimmt,  fo  er$d(t  man  fein  gutedStfe; 
fuftat.  2>aa  auagemitteft  richtige  »erjdltniß  ift  200  ©ewic^ta^n^ 
SBa jfer  auf  l  ©ewicfctdt&ell  ©arancin  f lir  leichten  ©enre,  unb  1 50  $ freile 
aOSaffer  auf  1  $£eil  ©arancin  für  ftarf  gebeerten  ©enre.  gd'rbt  man 
mit  reinem,  feinen  Äalf  eiit$aftenben  gfußwaffer,  fo  finbet  fein  3ufafc, 
ober  nui  ein  ganj  geringer  oon  (Sjfig  jtatf.  üWan  erwdrmt  baa  ©affer 
auf  40  ©rab  SKeaumur,  gibt  baa  ©arancin  $in$u  unb  gejt  mit  ber 
$u  fdrbenbeu  SßBaare  in  baa  »ab  ein;  fdrbt  w3£rrnb  r/z  ©tunben 
auf  65  ©rab  fteaumur  unb  erhalt  baa  gdrben  bei  70  ©rab  fteaumur 
eine  halbe  ®tunbe  lang,  weil  baa  ©arancin  feinen  garbjtoff  erjt  in 
ber  £i&e  an  baa  gebeijte  3*ug  abgibt.  3ch  $abe  immer  l  >)>funb  gutes 
©arancin  oon  ^omaagrdred  in  Xoignon,  S'A  bid  Sl/a  $funb  guten 
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Ärapp  au*  bemfe Iben  £aufe  bejogen ,  beim  gdrben  gteichwirfenb  in 
iöejie&ung  auf  garb|loffge$a(t  gefüllten. 

SBenn  ba*  gdrbebab,  nachbem  ba*  ©arancin  bei  40  ©rab  SÄ. 
$injugebracht  unb  gut  unter  einanber  gerührt  worben  i\i ,  eine  $od> 
gelbrot^e  garbe  jeigt ,  fo  ijl  e*  gut ;  rottet  ober  flicht  e*  in*  Söiofette, 
fo  ifl  e*  ein  fcewei*,  baß  ba*SBaffer  falf&altig  ifr,  unb  e*  muß  bem- 
felben  ©äure  $ugefe&t,  öfter*  auch  noch  etwa*  Äfeic  beigegeben  wer- 
ben. <S*  barf  auch  nicht  grungelbfich  au*fe£eu,  weil  e*  fonftüberfchufc 
an  $ugefe|ter  @dure  anzeigt,  woburd)  e*  jum  gdrben  untauglich  wirb. 

2)ie  burch  ©arancin  erzeugte  garben  finb  feuriger  unb  lebhafter 
ald  bie  mit  Ärapp.  £a*  9tot£  befifct  eine  fchcme,  reine  (Earminfarbe, 
rod^renb  ba*  barneben  verglichene  bejle  £rapprot£  immer  etwa*  gelb 
ober  fafc)I  unb  matt  crfcheint.  X>ie  braunen  •Huancen  erfdjeinen  viel 
fatter,  unb  @charfachrot$  oiet  fammetartiger  al*  ba*  oon  Ärapp, 
wogegen  ba*  Violett  bei  mehreren  ©arancinforten  weniger  jart  unb 
me£r  grau  erfdjeint.  €*  gibt  jeboch  nicht  alle*  ©arancin  gleich  fatte 
unb  gldnjenbe  garben.  Sttejjrere  ©orten  liefern  ein  gldnjenbe*  SRot$, 
aber  ein  fchlechte*  93iolett;  manche  wieber  ein  prachtvolle*  35raun 
ober  WioUtt,  unb  bagegen  ein  braune*  matte*  9tot£.  Übrigen*  ift  eö 
ein  Srrt&um,  baß,  wie  Einige  glauben,  bie  ©aranciufarben  nicht  fo 
dchtaldärappfarben  fein  foUen;  fic  finb  im  ©egent^eil  eben  fofejl,  wo 
nicht  fefler  al*  Srappfarben,  wenn  beim  garben  gehörig  »erfahren  wirb. 

©aranciu  färbt  weniger  in  ben  weißen  «oben  ein  al*  Ärapp, 
man  braucht  in  manche»  gdllen  bie  gefärbte  SQßaare  bloß  in  einem 
jUeienbabe  $u  bct)anbeln  unb  nach  Umjfdnben  ber  $Meichwiefe  $u  über« 
geben,  um  bie  garben  voüfommen  $u  frönen  unb  ben  ©runb  rein 
weiß  ju  erhalten.  Senn  bie  rotfce  garbe  burd)  ein  Äleienbab ,  bem 
€>eife  jugefefct  ijl,  gefd)önt  wirb,  erfc^eint  ftemet)rblaurot$.  gärbt  man 
mit  ©arancin,  bem  10  bi*  15  $ro$ent  ?loignon  $>alu*frapp  $ugefe£t 
wirb,  fo  erhalt  man  föone  unb  folibe  garben. 

35ei  bloß  fchwarj  unb  rotten  puffern  fu£fot£et  man  bie  ©tücfe 
in  einem  ÄuJPot^babe  mit  einem  3"fa&  von  Ouercitronrinbe,  wa*  bem 
9tot£  fe&r  viel  (eben  gibt,  auch  fann  beim  garben  folcher  garbeu  bem 
©arancinbabe  '/4  be*  ©ewicht*  ©umaef)  beigegeben  werben.  Violette 
garben  oertragen  hingegen  feine*  oon  beiben ,  weil  fie  baburch  einen 
Stich  in*  ©raue  annehmen,  giir  3J?ifchung*farben,  in  ©efeüfchaft 
eiue*  gelbfdrbenben  Pigment*,  eignet  fleh  ba*  ©arancin  $ur  2>arjlef* 
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lun^  ber  Drange,  feuerfarbenen,  canel  unb  chocolabefarbigen  abflu* 
fungen  ebenfaUd  gut. 

3n  ber  SWormanbie,  vorzüglich  in  ber  ®tabt  9?ouen,  wo  bad©a< 
rancin  juerjt  angewendet  unb  feit  mehreren  3at)ren  für  bie  bärtigen 
£>rucffabrifate  Überaua  häufig  verarbeitet  wirb,  ift  bad  SBajfer  meirt  falf« 
faltig.  X>ad  von  SRouen  unb  ber  Umgegenb  enthält  in  1000  Citer 

25  Zentigramme  fchwefelfauren  unb  15  Zentigramme  fa^Ienfauren 
Äaff,  unb  fann  bat)er  in  feinem  natürlichen  3u|lanbe  nicht  &um  gär* 
ben  mit  ©arancin  gebraust  werben.  9)?an  reinigt  ed,  inbem  100©ram* 
me  §d)wefe(fdure  in  1000  Citer  SSBaffer  eingerührt  werben.  3n  eint* 
gen  (Stabliffementd  bebient  man  ftcf>  §ur  Zorrection  beö  SBafferö  jtatt 
ber  ©chwefelfdure  bed  Zjfig*/  wovon  2  Citer  auf  1000  Citer  SÖBajfer 
gerechnet  werben.  3e  nachbem  bad  SEBajfer  mehr  ober  weniger  falf« 
faltig  ifr,  muß  bie  corrigirenbe  £)ofid  ber  &dure  vermehrt  ober  ver» 
minbert  werben. 

Zhe  mon  mit  ber  Statut  bed  ©arancin  beim  Sdrben  vertraut 
war,  fe£te  man  anfänglich  in  SKouen  ftetd  Arapp  beim  Sdrben  &u, 
nämlich  für  10  ^tücf  jebeS  $u  50  Jpalötüdjel ,  für  50  3uver  SBaifer, 
lO^funb  ©arancin  unb  12  9>funb£rapp  bei  einem  Sdrmegrabe  von 

26  bid  32  ©rab  SKeaumur;  rührte  jwei  Srinfgldfer  voll  Zjfigfdure 
von  70  ©rab  »Saume  vorftchtig  ein,  inbem  bie  @dure  nur  in  geringen 
2)ofen  nach  unb  nach  ^injugebracht  würbe,  bid  ber  violette  Stich  bed 
fcabcd  gang  verfchwunben  war.  9J?an  färbte  wenigflend  8  @tunben, 
wobei  eine  Jalbe  0tunbe  bei  ftebenber  ijifce  verweilt  würbe. 

gärbt  man  mit  bloßem  ©arancin,  fo  fännen  bie  garbbdber  falt 
werben,  ohne  baß  fie  ihre  3Birfung  $u  färben  verlieren/  welched  bei 
Ärapp  nicht  ber  $aU  ift,  weil  bei  einem  gewiffen  SBdrmegrab  bed 
Ärappfdrbebabeö  eine  9)?enge  frembartiger  XfytiU  aufgelegt  werben, 
bie  »ieber  einen  flocfigen  Sflieberfchlag  büben,  fobalb  ber  Sßdrmegrab 
um  etwad  verminbert  wirb.  @o  wie  aber  biefe  Umgeftaltung  jrattge* 
funbcn,  fo  ijt  jebe  @pur  von  garbjioff  verfchwunben,  wad  alfo  von 
tiefem  vor  bem  Zrfalten  nicht  abgegeben  würbe,  bleibt  unwiderruflich 
»erloren ,  ba^er  beim  Ärappfarben  nie  in  ber  Temperatur  jurücfge. 
gangen  werben  barf.  SBei  ©arancin  werben  alle  biefe  Übeljrdnbe  ver» 
mieben.  9D?an  fann  bad  gdrbebab  fajl  ganj  erfalten  unb  wieber  crwdr* 
wen  (äffen,  ohne  baß  ed  au  SSirfung  einen  Watyfyeii  erleibet. 

2tuf  biefe  Zigenfcfjaft  grünbet  (Ich  bad  Verfahren ,  welched  man 
jur  Srfparniß  an  ©arancin  burch  dreimalige  Söcnujjung  eined  unb 
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beffelbcn  BabeS  in  SRouen  eingeführt  $at.  Sbeiiu  erften  gdrben  nimmt 
man  etwas  weniges  ©arancin  me$r  als  gewöhnlich,  JB.  jtatt 
l'/i  $funb  lA/iu  $funb  unb  färbt  wie  gewöhnlich,  woburch  ein  auS; 
gezeichnet  fchöneSSNott)  erhalten  wirb.  9?ad)  bem  gdrben  laßt  man  bad 
Babeine  £albeS>tunbe  flehen,  fchöpft  aus  bem  Äejfel  bie  obere  glujfig- 
feit  ab,  erfejjt  fie  burd)  falteS  SBaffer  unb  erwärmt  wieber  aufd  neue 
auf  30  ©rab  SHeaumur.  3efct  wirb  wirber  oerhdltiifjjmdfMg  Sifigfaurc 
beigegeben  unb  wieberum  Vjl0  $funb  ©arancin  hingebracht  unb  wie 
baS  erfte  OTal  gefärbt,  woburd  ein  eben  fo  befriebigenbeS  SRcfultat 
erhalten  wirb.  £>aS  Verfahren  wirb  jrjjt  411m  brüten  Male  wiebert)o(t, 
unb  eS  ijl  &abet  alles  wie  juoor  $u  beobachten ;  nur  werben  biefjmal 
IVic  ^funb  ©arancin  oerwenbet,  woburd)  ein  eben  fo  günjrigeS  9te- 
fultat  erhielt  wirb.  £>urch  bie  «öorbinbung  biefer  3  Operationen  wirb 
Vi  $>funb  ©arancin  erfpart.  @efct  man  beim  gdrben  etwas  Äfeie  $11, 
fo  befommt  ber  ©runb  otel  me^r  Jpalt,  woburch  bie  weisen  Stellen 
reiner  erfdjeinen. 

9Wan  tyat  bie  Beobachtung  gemacht,  baß  wenn  beim  gdrben  mit 
neutralem  ©arancin  felbft  bem  bejtillirten  ober  reinen  gl'ußwajfer  etwaö 
wenig  (Eflfigfdure  $ugefc£t  wirb,  noch  bejfere  SHefultate,  oorjuglicr)  in 
beit  rotten  garben  erhielt  werben,  wobei  ein  Kröpfen  (gfjigfdure  oon 
7  ©rab  Baume  auf  4  $funb  SBaffVr  gerechnet  werben. 

3n  ber  türfifchrothfärberei  werben  mit  ©arancin  fd)ö< 
nere  rotfce  garben  als  burch  bloßen  ärapp  erzeugt.  3>n  ber  ®chwei$ 
unb  ju  Mariafirch  wirb  mit  ^alb  Ärapp  unb  halb  ©arancin  gefärbt, 
unb  ba,  wo  fonjl  72  ^Pfunb  Ärapp  in  2lnwenbung  fommen,  werben 
jc&t  36  $funb  Ärapp  unb  9  $>funb  ©arancin  mit  ben  übrigen  beim 
fcürfifchrothfdrbcn  benötigten  Materialien  ocrwenber.  3n  ber  Sftor- 
manbie  färben  bie  ipdufer  Cef  eure,  CouiS  DedjampS  unb  Ce« 
Tormann  gan$  auf  biefelbe  SQBeife.  2>ie  rechnen  auf  100  3uber 
SGBajfer,  36  $funb  SFFtfoignon  Ärapp  unb  9  *pfunb  ©arancin,  fe^en 
eineglafche  bann  5  3>funb&umach  unoOcbfenblut  beim  gdrben 
£u ,  welch  festeres  anbere  gabrifauten  weglajfen.  Beim  floioiren  unb 
SÄoftren  braucht  man  (Ich  nicht  irre  machen  411  laffen,  bap  bie  garbe 
nach  bem  gdrben  nicht  fobuufel  unb  bafrer  lebhaft  rot£  erfcheint.  Man 
wenbet  bie  gewöhnlichen  Mittel  an ;  |a  fie  fönnen  felbji  noch  frdftiger 
gegeben  werben,  o£nc  Benachteiligung  ber  fronen  rotten  garbe, 
welche  baburch  nur  um  fo  lebhafter  erfchcinet. 
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2>ie  benannten  franjofifcfjen  JJäufer  $aben  burcfc  i$re  €rpofitionen 
auf  ber  9>arifer  3nDuflrie  2(ud|l«;Uiiiig  1844  »etobungen  in  »ejiefcung 
Deo  ©lanjed  unD  2>auer$aftigfeit  Der  garbe  erhalten. 

$aumtt>ottenc  ©araitcitt  >  gfafrrff  ate  unb  Gtarancfitfarfreit. 

3n  Der  $auniwonen&eugDrucferei  wirb  bad  ©araucin  $auptfäd)' 
lid)  für  foldje  2)rucffabrifate  verwenDet,  wo  ein  leb&afte*  »raun  unb 
gldnjenbeö  £cr)arlacbrotj>  im  me&r  geDecften  ©enre  oorbrrrfd>enD  ift. 
Sa  eignet  ficb  Dafcer  aud)  oor$ug6weife  für  Den  ©efcbmatf,  Der  »an 
JKouen  au6  über  alle  £>rucfereien  Ded  (Soutinentä  fid)  verbreitet  £at, 
für  welchen  ed  ein  unentbe^rlicbed  garbmaterial  geworDeti  iji,  welcfteö 
Der  Ärapp  in  $e&ie$ung  auf  Farbenpracht  nirf)t  }it  erfe^en  vermag. 
2(ucq  für  £)rucffabrifate,  Deren  &ejfind  mit  ®cbwar$,  »raun,  9tot£, 
edjarlac^rotb  unDGatecbubraun  audgejlattet  (inD,  Dann  mit  Millepoints, 
Millera^es  oDer  anDern  enge  fre^enDen  SÖaljenDrucfmujiern  mit  vio- 
letter garbe  überbrueft  werben ,  fo  wie  für  fceüoiofette  UniböDm  mit 
febwarjen,  weißen  unb  fd>ar(acbrot£en  giguren  bietet  ea  ein  »orjüglidjeö 
^genö  Dar. 

Sie  43et$en  für  Den  MufDrucf  mit  Jpanbmobel,  $errotine  oDer 
SBaljenDrurf  für  Die  »erfcbieDenen  garben,  welche  Durcb  Daö  gärbeu  mit 
©arancin  erzeugt  werben  ,  fefce  id)  auf  nacbfie^enbe  SBeife  ^ufammen  : 

11  rfc  r  f  d)  ip  a  r  j. 
16     Cot£  2Beijenme£l  unb 
r/a  9>fuuD  ®tdrfe  werben  mit 
2     ü)?aß  2Med)brü&e  oDer  ejTigfaurem  Sifen  7  ©rab 
sfcaume'  unD 

4  9J?aß  r)oI$faurem  (Sifen  12  ©raD  &aume  jufammen 
verfoebt,  nacb  Dem  93erf od)en  falt  gerührt,  Damit 
Drucffarbe  gefdjmeiDig  wirD. 

2>n  n  F<  f  braun. 

2  9)?a$  £oI$faure  Sr)onerDe  10  ©raD  »aume, 
1  SO?af  SSaffer, 

1  9)?a|j  r)oljfaured  (Eifen  10  ©rab  $aume, 
749)?afi  »imabrür)e  werDen  mit  8  Cott)  tffieijenme^l  uuD 
l'/4  q>funD  @tdrfe  jufammen  verfocht  unD  falt  gerührt. 
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(Brünaffrraun. 

2  «Maß  ^oljfaure  fyonttte  10  ©rab  Zäunte, 
1  «Maß  SEBaffer, 

1A^«0  ^oljfaurea  <*ifen  10  ©rab  »aume, 
V3af  »imabruhe,  mit  loeo^Sfi>nm^l  uiibl  ^funb 
®färfe  uerbicft,  faft  gerührt. 
£ie  braunen  garben,  mit  ©arancin  gefärbt,  finb  oief  lebhafter, 
inten|u>er  unb  feuriger,  alö  bie  burdj  Ärapp  barge(tellten. 

t 

4  Sftag  nacfcjlehenbe  effigfaure  ^Jonerbe, 
4  SWafj  SBaffer, 

7*9fia|j  fcimabrühe,  mit  20  Cot  h  SBei>nme^  unb  2  '/4  9>funb 
@tarfe  vertieft,  noefc  h"ß  12  £oi$  ©adniaf  Jinjuge- 
braefct  unb  falt  gerührt. 

<Sffigfaur<  X&onerbe  für  9tof&. 
32  QWaß  SBaffer, 

20  $funb  epurirter  eifenfreier  2ilaun, 
15  g>fnnb  fcfeijucfer. 

8     $0?aß  nacfcflehenbe  effigfanre  Xfyoimbe  f 
V*   5^af  fcimabrühe  2  ©rab, 
24     Coth  SBeiVnme^r, 

IVt  9>f«nb  etdrfe  sufammen  »erfocht,  fod^^etß  12  ?ot£ 
^afmiaf  hinzugegeben  /  unb  wenn  bie  X>rucfmaj[e 
nocf>  fau  ift,  24  Coth  reinea  3iuufatj  eingerührt. 
2>urdj  gSermehrung  von  3i"nfaf$  fann  baa  ®d)ar- 
Iactyroth  mehr  ina  Jpocrjorange  biaponirt  werben. 
Sine  folcfce  mit  3innfafj  »erfejjte  Srurfbapa  für  ^cfcarlacfcroth 
refervirt  fcfrwadje  (*ifenbei$en ,  wenn  fofcfje  mitreltf  ber  SSBalienbrucf- 
mafd&ine  barüber  gebrueft  werben.   25er  ©afmiaf  bewirft,  baß  bie 
Drucfbafia  mdjt  fo  leicht  wafferig  wirb,  unb  erteilt  ihr  ©eförnet- 
bigfeit  beim  2)rucfen. 

effigfoure  Sfronerfre  für  <S  #  a  r  I  a  $  r  o  f 
32     9Waß  SBaffer. 
127,  *funb  eifenfreier  ?(faun. 
10     g>fimb  »feijuefer. 
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örangefarbe. 

SBei  SO?uflerit,  wo  man  ntitdiot}  unb  @d>arrad)rot&  ober  aucfe  an» 
bern  garben  jugleicr)  Drangefarb  burd)  bad  gdrben  mit  ©arancin  ju 
ermatten  wunfdjt ,  befielt  bie  Drange*?(ufbru<ffarbe  tu  fofgenber  3«* 
fammenfe£ung : 

2  9J?aß  ®elbbeerenbrü>  von  1  $funb  »er|lfcr)en  ©elb- 
beeren  werben  mit 
20  Pot&  ©tdrfe  »erbitft,  unb  nad)  bem  Srfalten 
16  C'otf>  3innfalj  eingerührt.  2>iefe  gelbe  flufbrucf  färbe 
erföeint  nacr)  bem  garben  mit  ©arancin- Orange. 

95 1  o  I  e  1 1  für  b  t  n  dinbrucf. 

4  9Wo0  Jofjfaured  (Sifen  1  ©rab  $aume'  werben  mit  ©ummi 
oerbicft  unb  wenig  (Sampe(r)e£oI$brii£e  für  ben  Drucf  gebfenbet,  ober 
wenn  mit  gebrannter  ®tärfe  bie  «öerbicfung  vorgenommen  wirb,  wer* 
ben  2  «D?aJ  $eifjed  SBaffer  mit  gebrannter  ®tdrfe  jum  (tarfen  SÖrei 

verbicft  unb  nacfc  *>em  Srfalten  mit  1  Wag  fcofjfaurem  ®,ffn  2  ®rö& 
SÖaume  jufammen  gerührt. 

93  i  o  \  f  1 1  t  Ubrrbrucf  färbe  filr  brn  SBafstnbrucf. 

gür  ben  SBaljenbrucf  bebient  manftcr)  ber  violetten  Uberbrutf  färbe/ 
balb  mit  ©ummi,  bafb  mit  gebrannter  (gtärfe  bru<fre(&t  gemacht.  £>ie 
SWuance  £at  man  ganj  in  feiner  ©ewalt,  wenn  bad  (otgfaure  (Sifen 
me£r  ober  minber  mit  SSBajfer  verfa)wdctyt  in  Tinwenbung  gebraut  wirb. 

9tefer»<;93iofeff. 
(Einbrucfoiolett ,  we(d>ed  Überbrucfoiolett  mit  ©ummi  verbicft 
oollfommener  refervirt,  wirb  auf  fofgenbe  Htt  bargeftellt: 
1  9>funb  gepufferte  ^feifenerbe  wirb  mit 
1  9D?a8  SBaffer  angerußt, 

1  9J?a§  Jeifje*  SBajfer  mit  gebrannter  2tdrfe  jum  bicfen 
Seige  angerührt,  unb  nacr)  bem  (Jrfaften 

1  9J?aJ  2V4  ©rab  SÖaume'  jtarfeö  £of$faure«  Sifen  einge* 
ru^rt,  bann  bie  geweichte  ^feifenerbe  bamit  gufammen» 
gebracht.  £>urd)  me£r  ober  weniger  frarfe*  £ofjfaure$ 
(Sifen  werben  me&r  ober  minber  bunffe  garbenabjlu* 
fungen  erhalten. 
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gUaffarben. 

Sßöenn  ben  ^ier  oerjeicr)neten  violetten  garben  im  93er$ä*Itni|j 
wenig  ejfigfaure  $$onerbe  von  9D?orbant  für  0cfcarladf)r0t$  iiigefe&t 
wirb,  erhält  man  Cilaeabjtufungen,  benen  man,  je  rötfjer  man  fie 
£aben  will ,  um  fo  mr £r  effigfaure  $£onerbe  $ufe£en  muß. 

<5afe<bu  braune  Sorbe  in  StdrFe. 
1     SWag  wäjferige  Gatecr)ubrü£e  von  7»  9>funb  (Sa- 

tedju,  unb 
17t         Saffer  werben  mit 

3  Cot$  ©rünfpan, 

4  Cot£  ßalmiaf  unb 

20     Cot£  £t<Srfe  »erfocht,  faft  gerührt. 

©afeäubraune  5  a  r  b  e  in  ®  u  m  in  i. 

1  SRag  wäjferige  <Eatecr)ubrü$e  von  V»  9>f«nb  (Sate^u, 
IVa  Sttaß  Gaffer, 

3  Cot^  ©rünfpan, 

4  Cot£  ®almiaf,  werben  über  bem  geuer  mit 
l3/4  <Pfunb  ©ummi  »erbicfr. 

£eibe  Gatedjufarben  erftbeinen  im  «reifen  ©runbe  föön  canel- 
catecfyubraun ,  wenn  hingegen  93ioIett  raittelft  SSBaljenbrucf  barüber 
gebrucft  wirb,  fo  erfd)einen  bie  violetten  S07u(ler  in  &erü^rung  mit 
ber  catedjubraunen  garbe  f^warjbraun.  Um  ba£er  bei  folgen  gabri- 
faten  reine«  <Sanefcated>ubraun  &u  erhalten,  mufj  (Satecrjii  «Heferve  in 
Hnwenbung  fommen,  bie  folgenber  ©eftalt  jufammengefe(jt  wirb. 

dated)  u--9teferoe. 

5Wan  bereitet  einen  (Eated)U'?lbfub,  inbem  5  <Pfunb  (Eatecftu  über 
bem  geuer  in  10  S0?aJ  SBajfer  gefömoljen  unb  bem  2tbfube  3  $>funb 
&a(miaf  jugefefct  werben.  2)aö  ©an$e  wirb  bur<$  ein  enged  @ieb  ge* 
fernlagen  unb  bie  SReferoe»£)rucf  färbe  auf  nacr/jie£enbe  Seife  sttfam 
mengefefct : 

3n  5     9J?af  £ated)U--?(bfub  unb 
l3/4  90tof*  SBaffer  werben 

5  9>funb  ^feifenerbe  eingerührt,  über  bem  geuer 
2'/3  «pfunb  ©ummi  barin  gefojr,  nact)  ber  tfuflofung 
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1  •/*  9>fun&    falveterfaure   Äuvferauflöfung  50  ©rab 

&aume',  unb 
7t  $>funb  Saurnol  eingerührt. 
33et  Überbrucffabrifaten  brucft  man  juerjl  entweber  mit  ber  ijanb 
ober  ber  $errottne,  fcfcwar$,  niolett  unb  fcfcarladjotf ,  ober  fcfcwarj, 
fcfcarlac&rotf  unb  catectyubraun,  unb  brucft  ben  anbern  ober  ^weiten 
Sag  mitteljl  bem  Rouleau  ba*  Überbrucf violett,  wonad)  bie  SBaare 
2 Sage  aufgefangen,  unb  fobann  bent  ÄuffotJ*  unb  gärbebab  über» 
liefert  wirb. 

gür  iini^eUotofette  ©ruube  mit  fdjwarjen ,  rotten  unb  meinen 
§tguren  wirb  bie  SBaare  $uerfl  mit  einer  fefr  verfd^vdc^ten  SBafid  für 
Violett  auf  ber  «EBaljenbrucftnafcfyine  geflojjt,  2  Sage  fang  aufgefan- 
gen, bann  jweiuial  gefuffotfet,  möglich  rein  gewafcfcen  unb  abge« 
trocfnet.  <£$  wirb  je£t  weiße  ?t£referve,  unb  wenn  biefe  gut  trocfen 
tfl,  $d)tfc$war$  unb  ©cfyarladjrotf  mittel jt  bem  2>ovvel--9louIeau  ein* 
gebrucft.  £er  83afi$  für  ©cftarlacfyrotf  für  tiefen  &rucfartifel  wirb 
$ur  3erf)6rung  ber  (Sifenbaftö  für  ben  violetten  ©runb  mefr  3innfal$ 
ald  gewofnlid)  jugefefct;  man  pflegt  berfelben  auf  bie  SD?ap  immer 
$mifd)en  47»  bid  5  Eotf  3'nnfalj  $ujugeben. 

(Sin  berartigeö  Srucffabrifat  fann  aucr>  auf  folgenbe  Mrt  leicht 
bargejlellt  werben,  wenn  ^djwarj,  ©cfyarlacfcrotf  unb  weifie  £nfe* 
vage  vermittelt  ber  breifarbigen  $ÖBaIsenbrucfmafd)ine  auf  rein  ge* 
bleichte  SBaare  gebrucft,  unb  nacfygefenbö  ber  fellviolette  Unigrunb 
mit  ©ummt  letcf>t  verbicfter  ejfig--  ober  $ot$faurrr  ßifenauflöfung 
7a  bi$  1  ©rab  «?aume/  (larf,  mittel  jt  ber  einfarbigen  SBaljenbrucf» 
m aföine  gegeben  wirb. 

SÖei  9)?u(lern,  wo  Ödjarfaefcrotf  oon  bem  ©djwarjen  berührt  wirb, 
barf  feine  (Sifenbajtd  für  Üdjtfäwars  in  2tnwenbung  gebracht  werben, 
weil  ba«  in  bem  SHotf  entfaltenbe  3innfalj  Die  (Etfenbaftd  &erfe$t, 
weswegen  für  folc$e  &rucffabrifate  ein  guted  Safelfcfyivarj  verwendet 
wirb ,  bad  bem  Sdrben  im  ©arancinbabe  wiberjlef  t. 

Äuffotfen  ber  SB  aar  e. 

£ad  Äuf  fotf  en  ber  mit  ben  vorfiel) enben  &afen  unb  garben  be* 
brucften  SBaare  wirb  auf  biefelbe  SBeife  wie  jur  Ärapvfdrberei,  am 
bellen  im  &u[>fot$avvarate  mit  Stollen  verrichtet.  2>ie  3euge,  welche 
mit  &<$arlad)rotf ,  Orangefarbe  unb  ${jweiß  gebrucft  flnb ,  erforbern 
befonbere  2lufmerffdmfeit  im  Äuffotfen,  fie  müjfen  breit  audeiuanber 
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galten  über  bie  «Rollen  laufen,  bantit  fein  äbflecfen  erfolgt.  2>ie 
mit  (Eated)ufarben  bebrueften  erforbern  beim  &u£fot$en  einen  3"fa£ 
von  &f)tomtaU  ober  @almiaf  ju  tr)rer  »efetfigung.  Sflad}  bem  Äur>fo* 
t£en  wirb  bie  2&aare  im  glufle  gefcfjweift  uub  in  ben  SOBafcfjrdbern  gut 
gewafcfjen,  wonad}  man  bnrd)  bad  gdrben  im  ©arancinbabe  überaud 
lebhafte  unb  gldn$enbe  garben  erhalt,  beren  Sftänfyeit  mtb  ©lanj  nod) 
er&ö$t  wirb,  wenn  bie  SBaare  in  einem  Äleienbabe  burdE)genomnien 
unb  oorfldjtig  ber  3BiefenbIeicr;e  unterzogen  wirb. 

©arancin--gabrtf  ate  mit  braun,  rotfr,  weiß  unb  o  i  o-- 

(etter  Aufarbeitung. 

2Öenn  bte  weißgtbleicfjteSßaare  oermittelji  ber  breifarbigen  2Bal* 
$enbrucfmafd)ine  mit  Äd)tfd)war$  ober  bunPelbraun ,  fcfjarlacfcartigem 
SHot£  unb  SEBeißdjje  im  breifarbigen  ©ruef  gebrueft  wirb/  unb  $ernacf) 
mittel]!  ber  einfarbigen  2Bal$enbrucfmafcf)ine  bie  ©afid  für  Violett 
geflößt,  alöbaun  im  £u$fot&babe,  bem  Äreibe  jugefejit  worben,  t>urcf>* 
genommen,  oon  Da  rein  gewafdjen  unb  im  ©arancinbabe  gefärbt  wirb, 
erhält  man  in  ben  manni<f>faltigjlen  5D?u|)ern  gldnjenb  fd^dne  2>ru<f« 
fabrifate ,  bie  fid)  burd)  große  2)auer&aftigfeit  aufzeichnen. 

■Die  SBeißdfce  für  ben  SBatjeiibrucf  folcfjer  gabrifate  befielt  in 
folgenber  3ufammeufe£uiig :  (Eö  werben  4  ©rab  33  au  ine  ftarfer  fäuf.- 
lidjer  (Sitronenfaft  mit  ©ummi*  ober  £e;tringumini--  Sßajfer  in  bruef* 
fähigen  3ujlanb  oerfejjt,  unb  bann  bie  %e  mit  »raun  unb  SKotfr  auf 
bem  SHoleau  zugleich  aufgebrueft,  wobei  bie  3<i<f>nungen  ber  2)effind 
fo  eingeteilt  fein  muffen,  baß  bie  %e  bloß  in  bie  weißen  gelber  fällt, 
unb  weber  braun  uod)  rot£  berühren  barf. 

2)iefe  SBeißdjje  eigi.et  pcf>  im  SBaljenbrucf  auef)  eben  fo  gut  für 
alle  anbere  £elle  Sirapptöne,  iu  welchen  jarte  weiße  giguren  £eri>or* 
fteerjen,  wenn  bie  93afen  Durd)  ben  SGBeg  t>cö  Älojjend  auf  ber  2Bal$en' 
brudmafdjine  gegeben  werben.  S0?it  garben  reid)  ausgestatteten  (Ealico 
in  biefem  £>rucfgenre  ba«  ®tücf  jti  60  SBiener  Sllen  Gange,  erforbern 
17a  bid  l3/4  $funb  gute  fran$6(tfcr;e  ober  Cid)tenberger'fcf;e  ©arancin, 
um  in  allen  garben  fatt  gefärbt  unb  lebhaft  ju  erfdjeinen. 

Sfitttettfeitttg  fccS  ©araitciit  für  &r<ipprofa. 

Äuc$  für  Dun  fei--  unb  ipellrofa,  fogenanntef  Ärapprofa, 
laßt  (icr>  baf  ©arancin  oerwenben.  gür  ben  tfufbruef  bebieut  man  fia) 
gaii|  berfelben  ^onerbebafen  wie  für  gewo£nlicr/eö  Ärapprofa,  ge£t 
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mit  ber  gffur)fotr)eten  unb  gut  gereinigten  Sttoare  bei  40©rab  SKeaumur 
in  bad  ©araucinbab  ein,  färbt  in  fteigenber  Temperatur  wäfrenb 
l'/j  ©tunben  btö  55  ©rab  SKeaumur  unb  weilt  3/4  0tunben  lang  bei 
5  5  ©rabSHeaumur  SEBdrme,  nimmt  bann  bieSBaare  tjeraud  unb  wdfa)t 
fte  gut.  £>ie  auf  btefe  SEBeife  bef  anbelre  SBaare  wirb  nur  einmal  bei 
65  ©rat)  SKeaumur  V4  ©runben  lang  gefeift,  aldbann  gewaf<&en  unb 
im  gefd)lo|Tenen21oioirfejfel  mit@etfe,  welcher  '^T&eil  ir)red  ©ewid&td 
<2>oba  r)tu$ugefe$t  wirb,  2'/i  btd  3  Stunden  lang  geformt,  wieber  gut 
gewafcfeen  unb  abgetrocfnet.  3lad)  biefem  <üerfa(>mi  erhält  man  ojine 
siele  Manipulationen  fdjöne  SRofafarben. 

Wotyt  3>rueff«bnr\itc  mit  ®latt  nn*  SQioUtt  bnvch 
<9aranctttfärbcri  barjufrcllctt. 

<öor  einigen  Sauren  ging  aud  ber  Äattunfabrif  von  2>  tadlet 
in  9?ouen  ein  3>rucffabrifat  r)eroor,  beffen  (Srßnbung  3-  ©er ber, 
(£$emifer  in  biefem  (Etablijfement  gebührt,  unb  barin  befielt ,  burd) 
9?otr)  unb  Sßiolettfdrben  mit  ©arancin  jugfeid)  s&lau  bar$uftellen. 
£>a$  gabrifat  mit  jlarf  rotr)gebecftem  gonb  unb  90?tllerane*-Überbrucf 
enthalt  in  ben  violetten  Partien  gemujterte  blaue  giguren,  beren  (Eon* 
toureit  mit  SGBeiß  umfaßt  ftnb ,  unb  meiji  in  ijaldtüdjeln  beilegt.  3cr> 
r)abe  bie  Darfteflungdart  biefe«  2>rucffabrifate$  $u  ermitteln  gefucfct, 
un&  babei  folgenben  ffieg  eingefdjlagen.  Buerjl  wirb  ber  violette  OTil» 
leraneäbrucf  burcrj  gummirted  1  ©rab  &autne'  frarfed  fol^faured  (Sifen 
gegeben,  bann  nad)  2  Sagen  bie  gebrucfte  SBaare  im  &ur)fotr)babe 
befranbelt,  gut  gereinigt  abgetrocfnet  unb  für  ben  fernem  £>rucf  r)er» 
gerichtet.  (Sd  werben  jefct  ber  SHeif>e  nad)  bie  weiße  Äfrreferoe,  bad 
SVau  unb  bie  SSafid  für  <Scr)arfad)rot$  eingebrucft,  ^ernacr)  bieSGBaare 
wieber  2  bi$  3  Sage  lang  aufgefangen. 

Der  blauen  garbe  wegen  barf  nicrjt  gefur)fotr)et  werben ,  weil 
ftefon|t  leicht  imgärben  grau  wirb.  €d  ifl  am  verldfjlidjften  bieSSBaare 
im  Dlollenapparate  burd)  ein  äleienbab  bei  50  ©rab  SKeaumur  $Bdrme 
ju  nehmen,  oon  ba  imglufle  ju  fcbweifeu,  bannfogleid)  in  benSGBafd)« 
rdbern  für  ba$  nad)&erige  gdrben  $u  reinigen. 

SÖeim  gdrben  fefct  man  bem  ©arancinbabe  Äfeie  $u ,  ger)t  bei 
40  ©rab  SHeaumur  ©arme  mit  berSGBaare  ein,  err)ör)t  bie  Temperatur 
wdbrenb  3/4  @t"«ben  bid  50  ©rab,  weilt  bann  3/4  bid  eine  ®runbe 
bei  53  bid  $öcr)ften$  55  ©rab  fo  lange,  bid  bie  fd)arla$rotr)e  garbe 
oollfommen  fatt  erfc^elnr.  £ö£er  barf  bie  Temperatur  beim  gdrben 
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ni*t  geweigert  werben,  weil  fonjl  bie  blaue  g«rb«  «ine  Steigung  ind 
©raue  annimmt  Sfladj  bem  gdrben  wirb  im  glujfe  gef^weift  unb  in 
ben  SBafaVdberu  gewafd>en. 

2)ie  blaue  2>rucffarbe  (teile  i<fr  auf  folgenbe  2lrt  fear,  gein  ge» 
pufverfed  blaufaured  £ife«  (reined  qparifcrblau)  Wirt  mir  einer  $ur 
£dlftemit©ajfer  oerbünnten  ealjfdure24  @tunben  lang  eingeweiht, 
bann  mit  SBajfer  fo  lange  auagefuft,  bia  l?afmudpa»i*r  ni*t  me$r 
gerötet  wirb.  <£«  wirb  jefct  1  $funb  3«cferfaure  in  8  $funb  fiebern 
bemSBajfer  geloft,  unb  portionenweife  oon  bem  auf  bem  gilter  juriicf* 
gebliebenen  blaufauren  Sifenteige  fo  oiel  nad)  unb  na$  eingerührt, 
ala  bie  jiicfvrfaureglujfigfeit  aufeulofen  oermag.  SieHuflofnng  beft£t 
eine  föön*  glanjoolle  blaue  garbe,  unb  tft  in  biefem  3"i*anbe  jur 
2>arjMlung  ber  Srucffarbe  geeignet,  bie  folgendermaßen  bereitet  wirb. 

3n  falten  etärfeHeifierru^rt  man  fo  oiel  oon  ber  juef  erfaiiren93lei-- 
auflofung,  ata  man  bie  garbe  geller  ober  bunfler  $u  $aben  wunf*t, 
welker  fo  uielreine3ucferfdureauflöfung  $injugefe&t  wirb,aia  erforberlirf) 
wirb  ben  leisten  (Sifengrunb  für  ©iolett  ju  jerfi6ren.  2116  weiße  Äfr» 
refe*oe  fann  man  jia^bed  falten  ©tdrfefleijlerö  mit  3ucferfduregefc^drft 
für  biefen  Srucfartifel  bebienen. 

Safelrofafarbe  mit  ©arancin*<pigment  an  Sfronerbe 

gebunben. 

gin  bemauge  fe$rlieblicfc  erföeinenbea  Srucffabrifat  fann  burefr 
ba6  auageföiebene  rotr)e  Pigment  bed  ©arancin  an  $&onerbe  gebun- 
ben erhalten  werben,  jumal  weun  e$  in  ©efellfdjaft  mit  einem  fcf)öne« 
Safelafögrau  burefr  ben  SBeg  ber  zweifarbigen  SEBaljenbrucfmafdjine 
tn  SWufiern  mit  Gentifolienrofenroty  unb  einem  fanften  2lfd)grau  im 
3weifarbenbrucf  geliefert  wirb,  gür  biefen  »e£uf  wirb  juerjt  ©aran* 
ciulaef  auf  folgenbe  2trt  bereitet : 
7  $funb  ©arancin, 
20  9>funb  reiner  eifenfreier  2Haun, 
80  9>funb  reined  flared  glufhoaffer  werben  eine  $a(bt 
©tunbe  lang  gefodjt,  fub^eip  auf  ein  reined  weijjed 
SBollentud)  gegojfen  unb  ftltrirt. 
2lud  ber  2luflofung  wirb  ber  rot&e  garbfrojf  mit  II1/*  9>funb 
frnfrallifirten  fo^lenfaurem  Patron  nac&  unb  nad)  niebergefälagen, 
ber  SHicberfdjlag  &u  mieberfcolten  9&<">n  mit  Sajfer  oollfommen  aua* 
gefußt,  aldbann  auögepreft  unb  in  gut  oerfcfclojfenen  ©efdßen  oon 
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^feingut  ober  ©fa$  für  ben  ©ebraud?  aufbewahrt,  ?lu6  biefem  Cacf 
bereitet  man  nun  bie  (Tentifolienrofafarbe  wie  folgt. 

werben  3  $funb  trigartiger  2acf  mit  1  $fuitb  (Ejfigfaure 
von  7  ®rab  l&aume  auf  80  ©rab  SReaumur  erwdrmt ,  bann  28  %otp 
Tragant  bariu  jertheilt,  einen  Sag  flehen  gelaffen,  alöbann  mit 
16  ?ot$  @tdrfe  oerbicft  unb  '/,6  ©tofl  GocfcniUebefoft  (V,  <pfunb 
<£od)eniu*e  auf  S  $funb  SBaffer)  eingerührt  £ie  garbe  wirb  oor  bem 
£)ruc?  bretmal  bur$  leidste  Cetuwanb  paff  irr,  ehe  {u  in  Arbeit  gege» 
ben  wirb. 

2ffchgraue  Dtucffarbe. 

1    «D?af  ©umnri waffer , 

ViöSOfafj  Gampecr;ehoI$abfub  1  ©rab  fcaume, 

*/3aOTaß  ©alludabfub  10  ©rab  mit  ipoljeffig  (tatt  SßBaiT« 

abgetönt , 
I    ?ot$  £ifenoitrio(,  ber  juoor  in 
749ftafj  SE&affer  gelö(t  würbe,  h«  umgebracht,  trnb  aüed 
gut  burebeinanber  gerührt, 
fceibe  garben  werben  auf  mit  8  ©rab  JSaume  mafferttarer  effig; 
faurer  fyonetU  morbancirten  SöaumwollenfUjf  gebrueft.  Mach  bem 
SWorbanciren  mit  ber  effigfauren  X^onerb«  wirb  bieSÖaare  4biö5£age 
lang  aufgefangen,  bann  burch  ein  hetfed  SBafferbab  genommen ,  in 
ben  SEBafcbrdbern  gut  gemafefcen ,  aufgehangen  unb  abgetrocknet. 

£ie  gebrückte  SßBaare  wirb  25  SWimtten  lang  gebdmpft,  über 
Macht  aufgehangen  unb  ben  anbern  Sag  (eicht  gemagert. 

3f  nWcubnng  bt&  &t*ppi  in  bet  £>rucf*  unb  ^ärbefunft* 

SHebfi  bem  3nbigo  nimmt  ber  Ärapp  bie  miebtigfte  Stolle  für  bie 
2Darfte(Iung  ddfjter  garben  in  ber  gefaramten  £)rucf*  unb  gdrbefunfl 
ein.  ©eine  &enu£ung  511m  garben  vertiert  jicf),  wie  und  bi\lori\d)c 
Überlieferungen  geigen,  in  bie  graue  93or$eit.  ÜDer  ©ebraud)  beffelben 
ging  oon  ben  ©riechen  auf  bie  SRömer  über,  unb  würbe  oon  Italien 
auö  über  anbere  europdifcfje  Cdnber  oerbreitet.  (£S  febeint  übrtgend  in 
3nbien  bie  SSerwenbung  beS  ^igmentö  ber  SKubiagattungen  jum  gar* 
ben  jebenfaüd  noch  dlrer  ald  in  ©riechenlanb  unb  $erfien  &u  fein. 

Die  &enu$ung  bed  Ärappd  in  ber  gärbefunfl  laßt  fich  in  fo(* 
genbe  brei  Jpauptabtheilungen  bringen: 
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A)  3n  bie  Anweubung  bed  Ärappd  in  ber  @ct)af* 

wollen  fdrberet. 
ü)  3n  bie  ^nivenbung         &  r  a  p  p  d  in  ber  @  e  i  b  e  n* 

£)rucf*  unb  gärberei. 
C)3n  bie  Anwenbung  be0  Ärappd  in   ber  33  a  um* 

wollen  -  uiib  Ceinenbrucf;  unb  gärberei. 

A.  ^nmcnbnnfl  o«  Jirappe  in  *cr  ScbafmoUenfärberet. 

£>ad  nujjbare  $>igment  bee)  Ärappd  beftjjt  511  bin  t^ierifchen 
Stoffen  große  <öenvanbtfc^aft  unb  färbt  biefelben  bauerfcaft  rot^. 
2)urcr>  ben  ©enuß  unb  bie  Ajfimilation  im  t^ierifchen  Organiönuiö 
werben  bie  jtnochen  lebenber  Spiere  rotr)  gefärbt ,  wie  biefee)  fcr)on  im 
16.  3afrr£unbert  Cem  niu6  unb  99?  t  j  a  l  b  u  $  beobachtete.  3m3a^r 
1736  bat  Welcher  gefunben,  baß  bie  Änodjen  ber  (Schweine,  bie 
mit  Äfete  gefuttert  würben,  welche  sunt  Peinigen  ber  mit  Ärapp  ge* 
färbten  3euge  Diente,  (ich  rot£  färben,  unb  baß,  wenn  bem  gutter 
oa&men  ©eflügelÖÄrapp  $>u(oer  beigegeben  wirb/  berfelbegall  eintritt. 
@e(bß  bie  Wlild)  ber  Äü£e  nimmt  burch  ben  (Senuß  foldjer  Äleie  eine 
rofenrot^e  gdrbung  an.  gtourend,  ^>rofeffor  am  natiirr>i|lortfdyen 
SO?ufeum  in  ^ariö,  ubergab  im  3a£r  1840  ber  Afabemie  ein  Memoire 
über  bie  gärbung  &er  Änodjen  bei  mit  gdrberrötfje  gefütterten  S^ie* 
ren,  in  welchem  er  jeigt,  baß  ber  Ärapp  aud  bem  (Slfaß  bie  Änodjen 
ber  Spiere  fcbneüer  unb  fchoner  rot£  färbe,  alö  ber  au$  anbern  ^^eileu 
granfreichd,  unb  baß  bei  gan$  jungen  Sauben  ed  öfters  bloß  5  bi$ 
6  @tunbeu  naef)  ber  gütterung  bebürfe,  um  bie  Änochen  $u  färben, 
wä^renb  bie  gdrbung  bei  alten  Sauben  erft  naef)  18  bid  20  Sagen  an- 
fängt. gIouren$  (>at  auch  beobachtet,  baß  b«?i  ben  Änodjen  eine 
ftete  Ablagerung  neuer  Schichten  auf  ber  Außenfläche  unb  eine  ftete 
Auffaugung  beö  rotten  Ärapp  ^igmentd  gegen  bie  9)?arf&6£le  r)in  ftatt- 
finbet,  wä^renb  bei  ben  3d$nen  ber  $ro&eß  mngefe^rt  iftj  benn  bei 
biefen  bemerft  man  eine  flete  Auffaugung  an  ber  Außenfläche  unb  eine 
ftete  Ablagerung  neuer  Schichten  nach  innen  ju. 

Rollte  burch  animalifa)  organifched  Ajfimilationdoermogen 
nicht  eine  rofenrotjj  gefärbte  Seibe  $u  probuciren  fein,  wenn  man 
bie  Üttaulbeerblätter  beim  güttern  ber  Seibenwürmer  mit  fein  gepul* 
wertem  Ärapp  betreute? 

2>ie  Ansehung  be$  rotben  Ärapp=^igmentö  $ur  Schafwolle 
tjl  fo  bebeutenb  groß,  baß  wenn  beibe  jufammen  in  SBaffer  gebracht 
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unb  eine  ®tunbe  Tang  $eif)  erholten  werben/  bie  ©ode  eine  oolle,  ob« 
glei^  brdun(tc^rot^e  garbe  annimmt/  unb  wenn  fetned  SGBolIentud) 
eine  $albe®tunbe  lang  in  mäßig  mit  @d)wefelfäure  gefäuertem  ©ajfer 
angefotten  unb  unau3gewafd)en  mit  Ärapp  gefärbt  wirb,  ein  SKotb 
$um  <8orfd)ein  fommf,  welcfee*  jeboer)  weniger  gldnjenb  unb  bauer^aft 
erfcfceint,  ald  wenn  ber  £toff  mit  einer  Sj>onerbeba|i*  unb  SBeinftein 
angefotten  iß,  bennod)  wiberfte&t  eo  ber  dornte  unb  Puft  8  ffiodjen  lang, 
olnc  einen  bebeutenben  97ac^tr)ei(  &u  er(eiben.  ®alpeterfal$,  ©ein« 
jlein«,  Bücher-  unb  (Eitronenfäure  auf  oiefelbe  Art  oerwenbet,  liefern 
verriebene  rotye  ftarbenabfhifungen  faß  von  gleicher  Dauer. 

SfiBirb  ^afwolle  oberSBolIentud)  mit  fdjwefelfaurem,  ejfig»  ober 
$ol$faurem  (Eifen  angefotten  unb  mit  Ärapp  gefärbt,  fo  erhält  man 
Dunfelfoffeebraune  färben  mit  einem  £tid)  ind  Violette. 

Die  meijle  unb  widjtigjte  93orweubung  bed  Ärappd  inber£d)af- 
wollenfärberei  finbet  auf  frap protze  Jarbe  flatt,  bie  $ug(etd) 
unter  allen  rotten  bte  Dauerhaftere  ijf,  unb  corjuglid)  in  granfretd), 
wo  baS  SOWitär  frapprot^e  £ofen  tragt,  in  großer  Wenge  gefärbt 
wirb ;  aber  aud)  in  ©rof  britanuien  wir*  baö  rot£e  Uniformlud)  ber 
©olcaten  mit  Ärapp  gefärbt 

Daö  Verfahren  ein  fdjöned  unb  ba-uer(afret  Ärapp- 
r  o  r  £  &u  färben  befielt  barin,  baß  man  bie  SBolle  ober  bad  SSollentud) 
mit  lU  3^ei(  feineö  ©ewia>td  eifenfreieu  2l(aun  unb  '/to  gereinigten 
SBctnfletnd  auflebet,  bann  bad  färben  auf  folgenbe  21rt  verrichtet : 
S0?an  mac^t  baö  SGBajfer  im  ^arb^feffel  fo  warm,  Daß  man  bie  £anb 
nicf)C  me^r  barin  erleiben  fann,  unb  fluttet  nun  fo  viel  guten  feinen 
Ärapp,  ald  bem  britten  £$eile  M  ©ewid)t$  bed  3euge«  gleicbfommt, 
in  Daöfelbe,  fefct  %/u  3innauflöfung  (®cr)arlacr)compofttion)  $u,  welche 
juoor  mit  i^rera  gleichen  ©ewid)t  SGBajjer  gemengt  worben ,  unb  rüfjrt 
alled  gut  burefy  einanber.  90?an  ge£t  jejjt  mit  ber  SGBolIe  ober  bem 
Zud)?  in  bad  $3ab  ein,  unb  er^ö^t  bie  Semp^ratur  wä^renb  einer  @tunbe 
auf  75  ©rab  SÄeautnur  2Bdrmer  in  welcher  fo  lange  gefärbt  wirb,  bis 
bie  garbe  uollfommen  fatt  erfdjeint.  3n  einigen  galten  läßt  man  ju 
(Jnbe  ber  Operation  bad  Söab  aua)  &  bid  4  Minuten  lang  fieoen.  9?ad) 
bem  gdrben  wirb  bie  SGBaare  in  fließenbem  OB  äff  er  rein  audgewafc^en. 

Die  frapprot^e  garbe  fann  man  me£r  beleben,  wenn  bte  gefärb* 
ten  933  ollen  tu  er)  er  nad)  bem  ftudwafdjeu  unb  Steinigen  in  einem  65  ©rab 
SHeaumur  Reißen  Äleienbabe  eine  £albe  @tunbe  laug  über  ben  Jpafpel 
£in  uub  wiebergebre^t,  uub  bann  wieber  gut  gewafcr)eu  werben.  DaS 
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Äfeienbab  hierfür  Bereitet  man,  inbem  Äleie  in  SÖaffer  abgefocfct,  bie 
?lbfoa>ung  burcr)  ein  $uct)  gefeilt,  unb  bie  fteienlofe  gtäjjtgfeit  bem 
$&afferbabe  zugegeben  wirb. 

£Koarb,  ehemaligem  SRitoorflanbe  ber  ©obelimSDlanufactur  in 
^ari6,  oerbanfen  mir  bte93efanntmact)ung  ber  quantitativen  SERaterial-* 
perftältntjfe  beim  gdrben  einiger  beitimmten  garben,  welche  er  mit 
Ärapp  ftatt  ber  teuren  (locrjenille  barfteUte.  X)iefe  garben  beilegen 
in  Äapu$inerbraun,  Aurora*  unb  Orangefarbe. 

gur  Ä  a  p  n  $  i  n  e  r  b r  a  u  n  auf  5  ®tücf  SGBoIlentud)  von  beiläufig 
134  $funb  im  ©ewidjt,  werben  jum  Hnfieben  13  $>funb  13  Coth 
3innfolution  (®d)arlacr)cotupofttion)  unb  eben  fooiel  meiner  SEBetnfletn 
genommen,  bann  gum  Hudfdrben  30  $funb  6  2oth  Ärapp  unb 
13  9>furib  13  2ot$  3innfo(ution  »erwenbet. 

gür  H  u  r  o  r  a  f  a  r  b  e  auf  badfelbe  ©ewid)t  SÖollentud)  $um  2ln- 
fieben  11  q>funb  6  2ot$  3innfolution ,  11  $funb  7  2oth  weißer  2Bein* 
ftein,  bann  Ärapp  unb  2'/t  $>fnnb  ©elbhol$,  unb  für  bad  Xudfdrben 
20  $>funb  4  Coth  Ärapp,  5  $>funb  12  ?ot$  3innfolution  unb  fo  oiel 
©elbholjabfub,  ald  hierfür  notjig  gefunben  mirb. 

gur  Orangefarbe  auf  bad  gleiche  <3ewicr)t  SB  ollen  tu  d)  gum 
Jlnfieben  7$funb  14  Coth  3innfolution  eben  fo  oiel  weißen  SßBetnfrein, 
28  2otfy  Ärapp  unb  bie  erforberticr)e  Ouantit4t  <$elb$o(&abfub ;  bann 
jum  Suafdrben  8  $funb  Ärapp,  l3/4  $funb  3innfolution,  unb  fo 
oiel  ©elbt)ol$abfub  ald  erforberlicfc  ifh 

gür  Äapu$inerbraun  unb  2furorafarbe  wirb  baS$ud>2  Stunben 
lang  angefotten,  wogegen  Orangefarbe  nur  30  bid  40  Minuten  im 
®ube  erhalten  wirb.  Sie  duanrirdt  beö  ©elbholjed  ju  Äurora*  unb 
Orangefarbe  &at  9?oarb  au*  bem  Orunbe  ntct>t  genau  angegeben, 
weil  bie  «Wenge  ber  fdrbenben  tytiU,  bie  eö  enthalt,  fe^r  oerdnberlich 
tjt,  unb  bie  erforberlict)e  Ouantitdt  berfelben  am  befien  bura>  bie  gprobe 
bejtimmt  wirb. 

&eim  tfuöfdrben  wirb  mit  30  bid  40  ©rab  SReaumur  angefangen, 
unb  in  (angfam  fteigenber  Temperatur  wie  beim  gewöhnlichen  Ärapp- 
fdrben  baS  £ab  jum  0ieben  gebracht. 

2>iefe  brei  garben  unterfcfjeiben  (Ich  »"  Cebhaftigfeit  fo  wenig 
oon  benen  burch  £ocr)enilIe  erhaltenen,  baß  ber  93orfheil  baoon  fc^ueU 
erfannt,  unb  bie  ©erfahren  balb  in  einigen  ber  oor$iiglichften  SBoOen* 
fdrbereien  granfreichö  eingeführt  würben. 
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(Eine  bem  d$ten  (£ocfyent(le*0cb  ar(a<$  ganj  gTetc^enbe 
garbe  Durdj  Wogen  Krapp  viel  wo(Ifei(er  barjujrellen ,  würbe  jur 
9>reiöaufgabe  in  granfreid)  erhoben,  unb  6000  granfen  bem  Breidt 
träger  beflimmt.  ©onin,  berba«  ©e$etmni(i  @$arIad)rotb  auf  ©olle 
i«  färben,  welche«  bem  Der  (SocfeeniUe  in  allen  (Sigenfcfcaften  gan$ 
gleich  fommen  fou",  entbecfte,  wollte  ficfc  jebocfr  nic^r  ba&u  oerflehen, 
feitt  ©eheimnig  für  einen  fo  geringen  betrag  ber  Öffent(id)feit  &it 
ubergeben,  ®eitbem  würben  oiele  93erfucbe  unternommen  günflige 
SKefultate  ju  erliefen,  bie  theifweife  aud?  glücflicb  erreicht,  aber  al« 
ftrenge«  ©eheimnifi  in  ben  Färbereien  bewahrt,  unb  bojer  nicbt  jur 
«jfentlic^en  Kunbe  gelangen  fonnten. 

2)iefe«  Problem  bürfte  übrigen«  burd|>  reine«  ©a  ran  ein 
leiefrrer  unb  mit  weuiger  @cbwierigfeit  al«  mit  blefjem  Krapp  ju  löfen 
fein,  weil  bem  ©arancin  ber  meit  größere  $$ei(  aller  Derjenigen  frem* 
ben  ©ubfiangen  entzogen  ift,  bie  ber  Darßellung  einer  reinen  rotten 
garbe  in  Der  SßoOenfärberei  Jinbcrnb  entgegengehen ;  eben  fo,  wie 
amf)  baburefc  ein  reinere«  unb  lebhaftere«  Krapproth  erjielt  wer« 
ben  fännte. 

Um  äcfcte«  Dunfeibraun  ju  färben,  wirb  juerfl  ein  fern* 
blurablauer  ©runb  in  ber  ©aibfüpe  gegeben,  11  ad)  bem  Sölaufärben 
rein  gemäßen  unb  100  $funb  gBoUentud)  mit  8  $funb  3(aun, 
4  $funb  rotten  gBeinfiein  unb  1  $funb  Kupfervitriol  angefotten,  oer« 
fühlt  unb  in  einem  Tfbfube  oon  10  <pfunb  ©elb^ol^  3  ®tunben  lang 
bezaubert,  nad)  bem  Jperau«nehmen  24®tunben  liegen  gelajjen,  au«« 
gemäßen ,  wonad)  mit  30  bi«  50  $funb  Krapp  unb  6  $funb  ®ee* 
rofenwurjel  eine  ©tunbe  fod^enb  gefärbt  wirb,  <ttac$  bem  gärben 
fc^reitet  man  jum  bräunen,  inDem  bie  SBaare  eine  SJierteljrunbe  ohne 
&u  foefcen  in  einem  fcabe  von  5  $funb  (Sifenvirriol  manipulirt  wirb. 
X)urd)  einen  3ufa{&  oon  faulem  Urin  am  (£nbe  be«  gärben«  bem  SBaDe 
jugefefct  erfdjeint  bie  garbe  nodj  lebhafter.  SÖBill  man  bie  garbe  mehr 
buufler  ^aben,  wirb  mehr  (Sifenvitriol  in  2lnwenbung  gebracht. 

9)?an  erhält  aueft  ein  fdjöne«  äebte«  $3  raun,  wenn  ber 
SGBaare  juvor  ein  f upenblauer  ©runb  gegeben,  unb  lOO^fnnbtßolkn-- 
froff  mit  10  $funb  2llaun  unb  4  $funb  rotben  SBeinfiein  angefotten, 
unb  nad?  24jlunbigem  ©erfüllen  mit  24  $funb  Krapp  unb  4  $funb 
©alläpfel  eine  ^albe  @tunbe  b*i£/  al«bann  eine  halbe  ©tunbe  fodjenb 
gefärbt  wirb.  SWacfj  ©erlauf  biefer  £eit  wirb  bieäBaare  heraudgenom* 
men,  verfielt,  Dem  garbbabe  4  3>funb  CSifenvitriol  zugegeben,  bie 
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SSBaare  wieber  in  ba0  93ab  gebracht  unb  barin  abgebunfelt.  ©erben 
jum  abbunfeln  6  bi6  8  9>funb  (Eifenoitriol  genommen,  fo  erfrtjeint 
eine  fdjwarjbraune  garbe. 

3n  allen  9>ro$ejfen  ber  SOB  ollen  färb  erei  wirb  bei  Söerwenbung  bed 
SGBeinjleind  ber  2Uaun,  ber  Sifenoitriol  unb  bie  3innauflöfung  $erfefcr, 
ed  bilbet  jid>  fd)wefelfaured  Äali  unb  weinfteinfaure  S&onerbe,  weim 
fleinfaureögifen  ober  weinftcinfaureö  3i"n,  unb  bergarbftoff  oerbinbet 
jtc&  um  fo  leichter  mit  ben  gebilbeten  weinfteinfauren  93erbinbungen. 

Ü d) t e  33roucefarbe  erhält  man ,  wenn  Jellblau  gefärbte 
SBaare  wie  beim  erfren  bunfelbraun  angefotten  unb  für  100  $>funb 
mit  10  bid  24  $>funb  ©elb&ol$  oorgefärbt,  alSbann  mit  12  bid  24 
9>funb  Ärapp  unb  6  bid  8  <£funb  ©eerofenwurjel  aufgefärbt,  $eraue> 
genommen,  bem  Sbabe  4  <pfunb  (Sifenoitriol  ^gegeben  unb  fafl  focfcenb 
eine  $albe  bis  jwei  ©tunben  barin  befranbelt  wirD.  ?iud)  biefe  garbe 
wirb  burd)  3"fo&  oon  Urin,  ber  bem  legten  Söabe  gereicht  wirb,  ver- 
feinert. 9)ie£r  (Sifenoirriol  madjt  (ie  bunfler. 

2(eljte  £)u nfel-SÖoncef arbe  wirb  erhalten,  wenn  jtiDor 
ein  £eUbfauer  Äüpengrunb  gegeben,  bad  2lnfieben  für  100  ^ßfuno 
OBoirenfioff  mit  25$funb  @elbf>ol$,  1  <Pfunb  Gampccr^olj,  8  <J>funb 
Waun  uub  4$funb  rotten  ffieinjtein  jwei  ©tunbeu  lang  bei  gelinbem 
Äocfcen  vorgenommen,  nad)  bem  Aufleben  24  ©tunben  liegen  gelaffen 
unb  bann  gefärbt  wirb.  3um  gärben  werben  16  ^fuub  £olIänber* 
Ärapp,  20  <£funb  fd)leftfcr;e  SKöt^e,  12  qpfunb  ©aüäpfel  genommen 
unb  eine  €tunbe  im  gelinben  Stocken  erhalten.  Abgebunfelt  wirb  mit 
(Eifenoitriol  uub  faulem  Urin. 

9tot$braun  o  £  n  e  £ ü p e n g r u n b  wirb  erhalten ,  wenn 
100  «pfuub  SEBolIenjeug  mit  10  <pfunb  ?Üaun,  3  <pfunb  rotten  SEBein* 
SBeinfiein ,  7*  «pfunb  Äupferoitriof  unb  1  $funb  falpeterfaure  3imi* 
auflöfung,  1«/,  ©tunbe  focfcenb  angefotten,  verfügt,  gewafdjen 
unb  nad)  24  ©tunben  mit  24  $>funb  orbindrem  &rapp  3/4  ©tunben 
bid  jum  Äoctyeu,  */4  ©tunbe  geformt,  bann  oerfüfjlr,  bem  &rappbab* 
etwas  (£ampedje£ofjabfuo  juge^eben ,  bie  SBaare  wieber  eingebracht 
unb  im  &abe  bei  mäßiger  J>t£e  gut  gefärbt  wirb. 

2)er  Ärapp  wirb  aud)  nod)  ald  3"fa&  für  mehrere  anbere  gar* 
benfdjattirungen  in  ber  SCBoUenfdrberei  in  «öerbiubung  mit  anbern 
Pigmenten  oerwonbet,  um  bie  garben  $u  nuanciren  unb  tyncn  me£r 
2>auer£aftigfeit  $u  geben. 
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B.  ^ntDenbmig  bta  JUappft  in  bcrStibcn-  Prnch-  tmb  /ärbcrrt. 

3n  bem  3nbuflriejweige  ber  Reiben-  Srucf*  unb  gdr* 
beret  flammen  bie  allererjlen  gebrucften  feibenen  ipalö-  unb  Saferen* 
tücfeel  (goularb)  burch  ba«  $igment  beS  ßrappS  in  ächten  fchwarjen, 
braunen  unb  rotten  giguren  ortlich  eingefärbt,  auö  Oftinbien  ab, 
unb  bilben  r)eut  ju  Sage  noch  einen  (labil  gebliebenen  beliebten  Jpan* 
belöartiffl  burch  bie  ganjeSSBelt.  @pdtert)in  würbe  biefed  Srucf  fabrifat 
aud)  in  europäifdjen  Cdnbern  ein^eimifch  gemacht ;  juerjt  in  ©rofjbri* 
tannien,  bann  in  2)eutfd)lanb  namentlich  in  ben  ©täbun  (Elberfeld, 
Carmen  unb  Grefelb,  wo  ber  ächtfärbige@eibenbrucf  nach  ojlinbifcher 
2lrt  balb  $u  einem  $o$en  tfuffchwung  gelangte,  fich  aber  audfdjhefilicfc 
nur  auf  goularbtiichel  befchrdnft,  bie  nach  bem  Ärappfärben  mit 
einem  gelben  ober  nanfingfarbigen  gonb  auagearbeitet  werben/  unb 
in  folgern  Suftanbe  appretirt  in  ben  Jpanbel  fommen. 

Sie  erjie  Vorrichtung/  bad  bleichen ,  welche  bie  fetbenen  ©e* 
webe  für  $u  bruefenbe,  nachher  in  Ärapp  ju  fdrbcnbe  goularbtuchel 
erhalten,  um  ba0  (Sinfärben  bed  ÄrappS  in  ben  weißen  ©runb  bejfer 
ju  oer^inbern,  befielt  barin,  bem  ©etbengewebe  burch  fochenbeö 
©eifenwaffer  eine  jiicfjloff&altige  Materie  ju  ent$ic£eii/  welche  früher 
uneigentlich  ©ummi  ober  girnifj  genannt;  nach  Der  neueren  Unter' 
fuchung  aber  alö  ©allerte  erfannt  würbe.  Sief e  Subftanj,  welche 
ungefähr  ben  oierten  S^eil  00m  ©ewicht  ber  rofyen  ©eibe  betragt, 
unb  nur  burch  ©puren  von  garbtfoff  gefärbt  erfdjeint,  muß  juoor 
tveggefchafft  werben ,  wenn  man  beim  Srucfen  unb  nach&erigem  ortli« 
d>en  gdrben  reine  garben  unb  einen  bejfer  weißen  ©runb  ju  erhalten 
wünfeht,  benn  je  oollfommener  biefed  bewerfjlelügt  wirb,  um  fo  gelun* 
gener  unb  gldnjenber  erfcheinen  bie  SHefultate  burch  bad  Ärappfärben. 

Um  biefe  Vorarbeit  inö  SBerf  $u  fejjen,  operire  man  folgenber* 
geflalt :  Sie  feibenen  ©ewebe  werben  in  einen  @acf  0011  leichtem  gla* 
nell  gebracht,  in  SBajfvr,  welchem  für  jebe$  ^>funb  ©eibe  8  £ot£ 
gute  Dlfeife  $ugefefct  worben ,  3  ©tunben  lang  auögefotten,  bann  im 
glußwafler  rein  auagewafcheu ,  unb  $ur  gänzlichen  (Entfernung  aller 
noch  surticfgebliebenrn  ©eifcntt)eile  in  einem  48  ©rab  SKeaumur  war* 
men  SBafferbabe,  in  welchem  16  Sott)  fo&lenfaureö  Patron  aufgelojl 
ftnb,  paffirt,  gemach  wieber  im  gluß  rein  auögewafa)en,  unb  oon 
ba  4  ©tunben  lang  in  ein  V,  ©rab  iöaume  frarfeö  faltet*  fdjwefcl* 
faured  23ab  eingelegt,  nach  bem  Jjerauöne^men  in  fliefjenben  2Sa|fer 
möglichji  rein  gewafchen,  abgetroefnet,  unb  für  ben  Srucf  hergerichtet. 
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flBenn  man  ofHnbifcrje  @eibenjioffe  für  ben£rucf  $u  reinigen  t)ar, 
fefct  man  bem  ©eifenbabe  für  jebee  $funb  ©eibe  1  Sot£  fo^lenfaured 
Patron  ju. 

£>ie  fcafen  für  ben  Hufbrucf  werben  auf  folgenbe  SBeife  ja« 
fammengefefrt. 

2  Sttag  Hjfaured  ^tfen  oon  8  ©rab  »aurae  werbm  mit 
6  Cott)  30Beijenmer)l  unb 
14  2otr)  ©tärfe  oerbicft,  nocfc  Tautoarra 
2  £ot£  geflogener  .Kupfervitriol  aufgeloft. 

^Dunfelbraun. 
1  9Raß  r)ol$faure&  Sifen  8  ©rab  j&aume'/ 

1  SWafj  ejfigfaure  $t)onerbe  8  ©rab  mit 
6  Cotr)  2ßei$enme£l  unb 

14  2ot§  <5t&th  oerbicft. 

Z>un!eIrot$. 

2  S0?ag  ejfigfaure  Sfronerbe  8  ©rab  &aume  mit 
•/.  9)?a0  fcima^bfub, 

6  Cot£  SBeijenme^I  unb 

14  2oti)  @t4rfe  oerbicft,  nacr)  bem  9Serfocr)eu 

3  Cott)  @afmiaf  unb 

4  Cot£  Äupferoitriol  eingerührt. 

(Srbarlacbartigeö  ftrapprotp- 

2  9ttaf*  ejfigfaure  $t)onerbe  7  ©rab  &aume  unb 
Vs         fcima--2lbfub  mit 

6    Cot£  SSBeiseiime^  unb 
14   Cotr)  ®tärfe  oerbicft;  nacr)  bem  93erfocr)en 

3  Cot£  ©almiaf  eingerührt. 

91  o  t  b  1  \  <b  e  ö  5 1  o £  b  r  a  u  n. 
17»  Stöafj  ejfigfaure  fcjoncrbe  8  ©rab  Söoiime, 
Vi   9}?op  SBajfer, 

3/4   9D?a§  r>ljfaured  gifen  8  ©rab  mit 
8     2ott)  SBeijenraehl  unb 
20   Cotfr  etarfe  oerbicft. 
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alle  tiefe  fluftrucfbafrn  werten/  wenn  fte  uom  geuer  gefommen, 
in  ©efflge  von  Steingut  auögegojfen ,  bann  ganj  falt  gerügt/  ta* 
mit  jte  für  ten  2>rucf  gefdjmeitig  erfalten  werten. 

&ie2uftrucfbafi6  für  otolelte  garte  wirt  mit  ©umtut  »er* 
tieft ,  unt  befielt  naefe  %  f  i  l  l  a  o  e  in  folgenter  3ufammenfe{>ung : 
3n  1  SÄafi  f  ol$faurem  (Eifen  von  6  (Brat  ftaume  lojt  man 
2  eot^  SÖeinflein, 
2  Cotf  ©alpeter, 
2  Cotf  Kupfervitriol , 

1  Cotf  3tann  auf/  unt  oermiföt  bte  3uflöfung  mit 

2  90?afj  tiefem  ©ummiwajTer,  um  tie  fbaftO  truefred^t 
&u  erhalten. 

fcefantlung  ter  3  eng*  naety  tem  £)rucfen. 

2>iegoulartcV  immer  7  einzelne  £uc$el  auf  ten  werten  nac$ 
tem  ©rurf  3  Sage  lang  jur  (Sntweictyung  ter  (Sjfigfäure  unt  ®i(bung 
bapfdjer  @al$e  aufgefangen  /  tann  auf  folgente  ?lrt  abgezogen  unt 
gereinigt,  gur  jeten  einzelnen  ^>acf  SßBaare  werten  4  ^funt  Kleie  ab* 
gefönt/  tie  2(bfoc$ung  mit  faltem  SBaffer  auf  45  ©rat  SKeaumur 
gepeilt,  unt  mit  ten  an  einander  gehefteten  $acfd  oorficfytig  in  taö 
Sbat  eingegangen,  breit  auöeinanter  gehalten,  eine  falbe  Stunte  lang 
über  ten  JJafpel  fin*  unt  wietergebreft,  unt  tabei  gut  unter  ter 
glüjfigfeit  erfaiten.  ©leicfc  nad)  tem  JJerautnefmen  au*  tem  abjief» 
täte  wirt  tie  SBaare  im  gluß  gefcfcwetft,  unt  alObatt  in  ten  SÖafaV 
rätern,  oter  in  (Ermanglung  tiefer,  auf  antere  2lrt  mögli$jt  gut 
gereinigt. 

£ei  mefr  geteeften  Sftuftern,  tie  fein  Violett  entfallen  /  fe&t 
man  tem  Äleienbate  für  ten  9>acf  goulart  4  bid  5  6ot£  ©umaefr  ju. 

Ärappfärben. 

£>ie  fdjwierigjte  Operation  ift  ta*  garben  im  Ärappbabe,  weil  tie 
feitenen  Stoffe  ta*  falbe  unt  rotfe  Pigment  in  ten  nic$t  gebeizten 
Stellen  fidrfer  anliefen  a(*  tie  baumwollenen  unt  leinenen,  unt  ba* 
f er  ter  weife  ©runt  mef r  verunreinigt  wirt.  £ö  wirt  tem  Krapp* 
bäte  (lete  Kleie,  unt  wenn  fein  WioUtt  in  tem  SWujler  oorf anten  ijr, 
aud>  eumad)  $ugefefct,  in  ta*  gärbebat  bei  24  ©rat  Dieaumur  ein* 
gegangen  unt  wäfrent  V/t  etunten  in  mäßig  fleigenter  Temperatur 
ium  Rieten  gebracht.  Angenommen,  man  fabe  48  goulart*  mit 
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®$war$oorbrucf  unb  ftarf  getecftcm  rotten  ©runb  $u  färben,  fo 
bringt  man  in  ben  gdrbfeffel  12  $funb  feinen  Ärapp,  1  <£funb  @u* 
mad)  unb  6  9>funb  ffieijenffeie,  ge^t  mit  ben  ®tucfen  bei  24  ©rab 
SReaumur  SBdrme  binein,  jleigert  bie  Temperatur  wdfcrenb  20  Sttinu* 
ten  auf  32  ©rab  «Xeanmur  unb  färbt  1»/»  £tunben  in  (angfam  ftei* 
genber  Temperatur  btd  $um  hieben.  Die  ganje  gdrbe-Operation  $in* 
burcf)  wirb  bie  SÖaare  unauögefefct  über  ben  Jpafpel  $in*  unb  wieder 
getrieben,  unb  nad)  bemiperaudnefcmen  aud  bemfcabe  gleid)  im  Stoffe 
gefdjweift  unb  in  Den  SÖafdjrdbern  gemäßen. 

Der  weiße  ©runb  in  ben  goularbd  erfdjeint  nad)  bem  gdrben 
flarf  etngefdrbt;  um  benfelben  ju  reinigen  pajfirt  man  bie  SEBaare 
juerfi  eine  ^a(be  Stunbe  lang  in  einem  focfjenben  Äfeienbabe,  wafcfjt 
im  gtnß  ttnt>  focfct  fie  eine  fcalbe  ©tunbe  lang  in  einem  SBBajferbabe, 
welkem  3  <)>funb  Ölfeife,  2  Cot£  falprterfaljfaure  3'«nauflofung  unb 
24  9)?aß£leie  jugefejjt  worben,  reinigt  wieber  im  gfuß,  paffirt  burd) 
ein  falted  ganj  fctjwadjea  föwefelfaured  fcab,  reinigt  abermalö  in 
fließenfcem  SBajfer  unb  trocfnet  ab. 

Durd)  biefe  9teinigung£operationen  erfä)etnt  ber  ©runb  in  einer 
fe£r  fcr)wad)en  Cad)$farbe,  bie  bem  nad)£erigen  ©elb  unD  Sftanfing» 
färben  nidjt  fe$r  Ijinberlict)  ijr. 

Da  ea  in  ber  ©eibenfdrberei  ber  goularbd  £auptfdd)Iic&  barauf 
anfommr,  ein  tntenfi»  rtefed  ©cfewars,  unb  ein  in@cfyarladj  jtecfrenbeä 
SKotb  mit  mögfiebji  reinem  S&eiß  $u  erbalten,  fo  ijt  e$  befler,  bem  Ärapp 
burdj  2to$wdffem  juoor  ben  größten  T^eit  be$  falbfdrbenben  3>igment$ 
&u  entjie^en,  unb  auögewdjTerten  Ärapp  für  bad  gdrben  ju  oerwenben. 

3n  ben  goularbfdrbereien  fann  bad  2(udwdjfern  bed  ärappd  am 
bejlen  auf  fofgenfe  SBeife  »errietet  werben:  SO?an  (teilt  eine  Steifre 
enlinberförmiger  $öl$erner  ©efdße  oon  angemeffener  ©roße  auf.  3ebe$ 
biefer  ©efdße  £at  am  »oben  ein  3  3oü  writed  2cd) ,  wefc^cd  innen 
unb  außen  mit  Peimvanb  gut  befdjlagen,  einen  boppeften  gilter  btfbef, 
unb  auöwenbig  mit  einer  feflfdjließenben  Äapfel  gefcblojfen  werben 
fann.  Der  juvor  fein  gepulverte  Ärapp  wirb  in  bie  ©efdße  gegeben, 
unb  mit  feinem  lOfacben  ©ewidjt  falten  SSBajferö  jum  bünnen  85rei 
angerührt,  bann  ru^tg  fte^en  gelajfen,  bie  glüjfigf eit  abfiltrirt,  wieber 
frifd)e$  SBaffer  aufgegojfen,  unb  fo  bad  Aufgießen  unb  2lbfiltriren  im 
©anjen  breimal  wieber^olt.  2)?an  verrichtet  biefed  ©efödft  am  jwecf-- 
mdßigfren ,  wenn  ber  Ärapp  am  2lbenb  eingeweiht,  über  SHacbt  freien 
gelajfen,  unb  am  90?orgen  bie  glüjfigfeit  abgelajfeu  wirb.  9ia$  bem 
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Ablaufen  berfelben  wirb  eine  giriere  Ouantität  SSßajjVr  aufgeholfen, 
hie  SERajfe  911t  unter  einander  gerührt,  flehen  gelajfen,  gegen  Tibenb 
wieber  fTItrtrt ,  noch  einmal  SBajfer  auf  biefelbe  SSBeife  jugegeben,  ben 
barauf  folgenden  borgen  wieber  fiUtixt,  wonach  ber  in  bem  ©efaß 
juruef gebliebene  Äropp  jum  gärben  »erwenbet  wirb.  X>ad  längere 
ru^ig  @t^enlajfen  M  eingeweichten  Ärappe)  frat  jum  3wtcf,  baj  bem 
nur  wenig  aufgelöjren  rotten  Pigment  3eit  gegönnt  wirb/  ftcr)  nieber* 
(Umlagen  unb  baburch  fein  mi£barer  garbfloff  oerloren  ge^t.  (Sin  fo 
behandelter  Ärapp  befijjt  oor  bem  gewohnlichen  beim  gärben  ber  gou* 
Iarbd  jwet  gute  (Sigenfchaften ;  einmal  erfcheinen  bie  rotfe  unb  violette 
garbe  reiner  unb  glanzvoller;  bad  anbere  S0?al  wirb  baS  (Sinfcf) lagen 
iu  ben  weißet!  Qrunb  um  ein  »etrdchtliched  oerminbert. 

2tuch  in  SSBaffer  eingeweihter  unb  mit  einem  germent  in  ®a'£» 
rung  verfemter,  nachher  mit  SGBaffer  rein  audgewafchener  Srapp, 
erweift  fich  eben  fo  giin)tig  beim  gärben  ber  goularbd. 

SBenn  bie  goularbd  mit  fchwar^em  unb  rotten!/  ober  auch  bloß 
rotr)rm  gigurenbruef  in  gelbem  gonb  bar$ufiellen  (tnb,  wirb  bie 
mit  Ärappfarben  oerfe^ene  SBaare  mit  8  ©rab  flarfer  effigfaurer 
S^onerbe  imprdgnirt,  mehrere  Sage  lang  aufgefangen,  alobann  in 
einem  45  ©rab  «Heaumur  warmen  Äreibenbabe  abgezogen,  gut  gewa* 
fchen,  unb  im  SGBau-  ober  Duercitronbo.be  gelb  gefärbt.  Üttan  $ie$t* 
übrigen*  bad  SBaugelb  bem  Ouercitrongelb  vor,  weil  e0  mtl  bauer-- 
hafter  ijt. 

2)en  oftinbifchen  9?  a  n  f  i  n  g  g  r  u  n  b  fann  man  auf  zweierlei 
2(rt  geben.  Einmal  wenn  4  $funb  geflojjene  Änoppern  mit  16  2ot1) 
Ärapp  unb  32 50?aß  SOBaffer  abgefocht,  filtrirt,  bie  goularbe  mit  fol* 
ehern  21bfube  impragnirt,  unb  nachbem  bie  garbe  angelaufen  in  einem 
falten  Waunbabe  (3  Cott)  2ilaun  in  2  $funb  SGBaffer  gelöft),  burchge* 
nommen ,  nach  bem  durchnehmen  eine  fyaVoi  @tunbe  liegen  gelajfen, 
unb  jufejjt  im  glujfe  gut  gefchweift  wirb.  Die  garbe  erfcheint  noch 
fchöner,  wenn  nach  berfllaunpaffage  unb  bem  tfuöwafchen  bie  feibenen 
Stoffe  in  einem  falten  gan&  fchwachen  3innfat$babe  burchgenommen, 
alSbann  rein  gewafdjen  unb  abgetroefnet  werben. 

SHach  bem  jweiten  ©erfahren  werben  15  ^funb  gifett)of$  mit 
SBafffr  abgefotten,  unb  ber  flbfub  auf  20  90?afj  gejtellt,  in  welchem 
6'/4  9>funb  Alaun  burch  5  9>funb  SÖleijucfer  jerfejjt  werben. 

3um3mprdgniren  ber  goularbd  wirb  1  SQ?ap  biefeä  tfnfarjeö  mit 
2  bis  3  9}?aß28aflV*  *tt\tfyt  \*  nach&w  UM"  bteSWaiiftngfarbe  bunfler 
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ober  $eUer  ju  $aben  wünföt.  Sflad)  bem  3mprdgniren,  flbtrocfnen  unb 
zweitägigem  ipdngen  wirb  bie  SBoar«  rein  gewafcfcen  unb  abgetrocfnet. 

Diefe  SHanfingfarben  bejifcen  bad  ©ute,  baß  fte  bad  Ärapprot$ 
titelt  braunen. 

3n  ber  eigentlichen  Uni -®  et  benf  d  rberet  für  @eibe  unb 
feibene  ©toffe  jinbet  ber  Ärapp  faj!  feine  2tnwenbung,  weil  bie  Sarben 
ntc^t  lebhaft  unb  glanzvoll  genug  erfefteinen.  9)?an  fann  wo£l  ein  wafd?« 
bare*  9tot$  barfteüen,  wenn  10  $funb  @eibe  in  einer  21ufl6fuug  von 
21/,  «Pfunb  eifenfreien  Hlaun  jwei  Sage  lang  eingeweiht,  bann  auS* 
gewafefcen  unb  burefc  ^affiren  unb  Hudfdrben  mit  Ärapp  Pigment  in 
2tmmpniof  gelotf ,  gefdrbt  werben.  9?acf>  bem  §4rben  unb  2Öafd)en 
wirb  bie  Sorbe  in  einem  warmen  @eifenbabe  belebt. 

C.  ^mnenbung  be*  ^rappe  in  ber  baumwollen-  nnb  feinen- 

Jlmtk-  nnb  /ärberet. 

3n  biefem  ©ebiete  ber  Sdrbefunfl  nimmt  berÄropp  bie  wicfctigjle 
SRolIe  ein.  Sr  bient  $ur  £>arfteu"ung  einer  ja&Ireid)en  ©allerie  mannig- 
faltig gefragter  2>rticf  fabrifate  in  ber  Seinen- ,  uorjüglid?  aber  in  ber 
£aumwonen&eugbrucferei,  unb  bilbet  baö  audfc$lief?licbe?fgen6  $ur  £ar* 
fleUung  ber  abrianopelrotben  S^rbe.  J?  e  i  n  r  i  d)  (Sbleruon  @  d)  ü  I  e 
in  2(ugdburg  war  ber  (Srfle  /  welcher  ju  Anfang  ber  1770er  3al)re 
bem  Ärapp  in  ber  Sifcfabrifation  eine  neue  #ra  eröffnete,  unb  burd) 
Sdrben  mit  bemfelben  bewunberungöwürbige  2>rucffabrifate  feiner  3ei* 
barfreUte,  welche  bie  Hufmerffamfeit  unb  SÖewunberung  ber  ganzen 
SBelt  auf  fieb  gebogen,  unb  ben  ©runb  ju  ben  jefct  fo  gesellten 
üollenbeten  Ärappfabrifaten  in  ber  iBaurawoOenjeugbrucferei  legte. 

£em  Einfluß  ber  O^etuie  auf  bürgerliche  fünfte  unb  ©eroerbe 
war  eö  vorbehalten ,  fpdtert)in  burd)  wtjfenfchaftliche  gorfdjungen  ein 
^ellered  Cic^t  in  bie  Sflatur  bed  Ärappd  unb  bejfen  rot£fdrbenbe6  $ig< 
ment  &u  bringen ,  woburdj  man  in  ben  Ötanb  gefegt  würbe,  mit  grö« 
gerer  ©ic&er^rit  ba3  Äroppfdrben  ju  leiten,  unb  bie  2>rucffabrifate  in 
tfcrer  fcöcfcften  ©ollenbuug  ju  erzeugen.  SO?an  fennt  Übrigend  bi«  jur 
3eit  noef)  fein  Littel,  bem  Ärapp  fein  wirffame«  Pigment  burdj)  ba3 
Sdrben  ooUfrdnbig  \u  ent$ie£e n,  unb  fann  annehmen,  baß  beim  gewöhn' 
liefen  Sdrbeu  mit  &rapp  b6d)f!  ma£rfd)einlich  über  bie  Jpdlfte  fetneö 
rot^fdrbenben  $>igment$  nu&Io$  verloren  ge£t,  weil  eö  burd)  bie  bem 
Ärapp  beigemifd)ten  frerabartigen  ©ubjtanjen  $artndcfig  jtirütf gehalten 
unb  baburcr;  verjinbert  wirb,  fi$  nic^t  oöUig  auffliegen  &u  fonnen. 
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tfnndjernb  fann  tiefem  Übefßanbe  in  foferne  etwaö  begegnet  werben, 
wenn  bem  Ärapp  burä)  funfUiche  ©djrung  ber  weit  größere  TJeü 
feiner  fchleimigen,  $ucferigen  unb  onbern  Befianbtjeile  entzogen,  unb 
baburch  ber  rot  Je  garbftoff  mejr  aufgefchlojfen  wirb;  auch  Jat  man 
verfug  bem  Ärapp  beim  Sdrben  geeignete  au6jiebbare  üflaterien  $in$U' 
jufe£en,  um  bejfen  gdrbeoermögen  ju  erhoben. 

2tfter  in  ben  gdjfern  burch  bie  3eit  gegorener  ärapp  beftyt  ein 
größeres  gdrbeoermögen  alö  junger  frifch  gemahlener,  £iefe  (Sigen* 
fcfcaft  beruht  aber  auf  feiner  3>igmentoerme$rung/  fonbern  vielmehr 
auf  einer  93erdnberung  beö  garbfrojfd  burch  äußere  (Etnwirhing  ber 
atmofpbdrifchen  tiuft  unb  Abgabe  oon  ©auerjloff  aud  berfelben ,  wo« 
burch  bad  wirfenbe  Pigment  mejr  be&ojrnbirt  unb  baburch  rott)  wirb, 
bafrer  im  frifch  bereitefenärapp  badfelbegelb  ift,  weil  ee)  fic^  in  einem  mejr 
ojrpbirten  3»ßanbe  befinbet.  £iefe  tnterejfante  Beobachtung  retjt  (ich 
an  Die  beim  gdrben  an ,  inbem  eö  von  wefentlichem  9?u£en  in  Der 
Ärappfärberei  erfannt  iß,  atmofpt)drrfche  Cuft  einwirfen  $u  (äffen, 
weil  baburch  ber  beäojnbirte  gdrbeftoff  burch  bie  gdrbe  Operation  ober 
Wäjrenb  feiner  «öerbinbung  mit  ben  Bei$mitteln  oxobirt  wirb. 

Beim  gdrben  tritt  ber  ärapp  fein  Pigment  nur  nach  unb  nach 
an  Die  gebeizten  Stellen  ber  gebrückten  ober  imprdgnirten  Stoffe  ab, 
unb  biefee)  ifr  bie  Urfache,  weswegen  bad  gdrben  eine  (dngere  £>aner 
oorauöfe^t.  £ie  Beijen  fangen  er)?  in  einer  Temperatur  oon  16<3$raD 
SKeauniur  an  Den  garbßoff,  im  Ärappbabe  an$u$ie(>en.  2>ie  Temperatur 
ton  40  bie)  48  ©rab  SReaumur  ijl  aber  biejenige,  wobei  (ich  ber  rot  Je 
Barbfioff  am  bellen  auflöfr,  unb  fid)  mit  ben  *0?orbant$  oerbinbef. 

Sin  $u  großer  Überfluß  oon  Ärap?  beim  gdrben  oeranlaßt  $wei 
Sttacht&eile,  einmal  fchabet  folcfjeö  ber  Cebjaftigfeit  ber  garben;  an* 
cerntbeile»  gejt  Diel  garbßoff  oertoren.  Sftoch  ijt  auch  ein  geeignete** 
93er£ältniß  beö  SSafferd  jum  Ärapp  ju  berucf fichligen ,  unb  baoon 
weber  $u  oiel  noch  $u  wenig  in  tfnwenbung  ju  bringen. 

©on  großer  SBichligPeit  ijl  ed,  bad  gdrbebab  bee)  Ärappö  wdj- 
renb  bem  ©erlauf  bee)  gdrbena  in  ber  Temperatur  nicht  rucfgdngig 
ju  machen,  benn  wenn  baö  Bab  erfaltet  unb  bann  wieber  erwärmt 
wirb,  erleibet  man  einen  großen  Söerluft  an  garbfioff,  weil  bie  fehlet' 
raigen  unb  auflödlichen  TJeile  bei  biefem  Temperaturwechfel  (ich  mit 
einem  TJeil  bee)  rotten  ^Pigmente*  oereinigen  unb  baöfelbe  mirfungdtod 
machen,  (ich  mit  ben  90?orbantf3  oereinigen  ju  fönnenj  ein  gaff,  wel* 
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eher  bei  nad?(df?tgcr  Leitung  ber  Arbeiter  in  ber  jtrappfdrberet  £in 
unb  mieter  leicht  oorfommen  tarnt. 

i? ein  rieh  gxfy  (um  berger  $at  bie  Beobachtung  gemocht, 
ba§/  wenn  man  in  metallenen  ©efdfjen,  bie  über  freiem  geuer  ober 
im  SBafferbabe  ftet)en,  mit  Ärapp  färbt,  fich  titelt  fo  oiel  garbtfoff  mit 
ben  Beijmitteln  oerbinbet,  ald  wenn  man  (ich  gläferner  ©efdfie  beim 
Sdrben  bebient.  £«r  ungünftige  (Einfluß  ber  metallenen  ©efdfie  wirb 
aber  aufgehoben ,  wenn  baö  garbebab  burch  einen  £)ampfjlrom  er£i£t 
wirb/  man  mag  ben  £)antpf  nun  in  metallene  ober  gldferne  ©efäjje 
leiten  wirb  ein  fretd  gleiched  SHefultat  erlieft.  ÖBerben  SttetaUftücfe  in  gld* 
ferne  ©efdfie  gefegt,  bewirfen  biefelben  eine  gleite  nachteilige  SEBirf  ung. 
SBtii  n  mit  Ärappertraften ,  welken  alle  fchleimtgen  unb  auflocHicheu 
ZfyeiU  entzogen  würben ,  gearbeitet  wirb ,  ftnbet  fein  UtiterfaVeb  jroi* 
fd)en  metallenen  unb  gldfernen  ©efdfjen  ftatt,  bat)er  ber  93er lujl  an 
garbjloff  nur  ber  ©egenwart  ber  auflööltdjen  ®ubflan&en  &u$ufchretben 
iji,  welche  buref)  Berührung  eined  9)?et«Ud  fiä)  inniger  mit  bemgarb- 
floff  $u  oereinigen  fcheinen. 

auägewafaVner,  feiner  fchfeimigen  Beftanbt$eile  unb  bem  unfolib 
rot&fdrbenben  Pigment  (9>urpurin)  entzogener  Ärapp  färbt  reiner  unb 
f erlagt  weniger  in  ben  weiften  ©runb  ein,  wie  btefed  fdwn  beim  Sarben 
ber  feibenen  goulatbd  gezeigt  würbe. 

SBirb  ber  Ärapp  einer  fTinfrlichen  fauren  ©dt)rung  unterworfen, 
woburd)  alle  fchfeimigen  unb  &ucferigen  Bejianbtheile  jerfe^t,  unb  mit 
bem  unfolib  rott)f«rbenben  $tgment  aulgegogen  werben,  fo  jeigt  fich 
ber  (Jrfolg  noch  entfprechenber,  alö  burch  blogeeBudwafchen.  3er;  war  ber 
(Srfte ,  ber  oor  einer  Steifre  oon  3a^ren  ben  gegorenen  Ärapp  in  ber 
Ärappfarberei  empfahl,  unb  eine  gefcrjriebene  2tbt)anblung  Darüber  im 
23.  23anbe  M  X)ing(er'fcr)en  polntedjni fct)en  3°urnald  nieberlegte. 
93? ir  folgte  £ a n i e I  Äöchlin  ®d)oud),  welcher  ebenfalls  auf  bie 
guten  <£igenfd)aften  eined  gegorenen  Ärappd  beim  gdrben  aufmerPfam 
machte ,  unb  feine  Beobachtung  barüber  im  27.  Banbe  bejfetben  3our* 
nald  ber  Öffentlichkeit  übergeben  würbe. 

Die  ©ä&rung  bed  Ärappfl  ifl  anfänglich  bie  geijtige ,  fie  ge$t 
aber  balb  in  bie  faure  über;  fie  erfolgt  leicht  burch  ftch  felbtf,  wenn 
ber  Ärapp  in  SBafler  geweicht  unb  einer  gd^ruiigdfd^igen  Temperatur 
oon  16  bid  20  ©rab  SKeaumnr  au6gefe$t  wirb;  leichter  unb  jweef- 
mdfiger  wirb  fie  jeboch  oerrichtet,  wenn  eingerment,  $.  B.  ipefe  ober 
©auerteig  jugefefct  wirb.  2>ie  faure  ©djrung  muß  ooOjtdnbig  erfolgen, 
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weif  fonft  gdrbeoerlujl  möglich  ijh  3n  neuerer  3«?it  hat  @  ch  e  u  r  e  r oorge» 
fragen,  flatt  bloßem  ^Baffer  bemfelben  etwad  (Sjfigfdure  $ujufe$en/  und 
mit$iemtichoie(i?efebie®dhrung  &u  oeranjtalten,woburch  bie®i(bung  von 
etwad  Xlfoholoethinbcrt  wirb,  der  einen  gdrbeoerlujt  veranlagen  fönute. 

©er  fauer  gegohrene  und  9 a n $  r e i n  auägewafchene 
Ärapp  lagt  (ich  in  allen  3«>eigen  der  X)rucf  und  gdrberei  mit  gro- 
ßem ©erteil  verwenbni,  dieSKeinigungdfojten  werben  baburcb  reichlich 
vergütet,  weil  12  bid  14  ^rojentärapp  weniger  jumSoloriren  erfor- 
derlich werben ,  indem  dad  freigrwordene  uneinge^üUte  rot^e  ^igment 
(ich  leidster  mit  deu  erbigen  unb  metaUiföen  $afen  verbinden,  unb  bie 
hinweggefcbaffren  hindernden  @ubjtan$en  jener  Verbindung  nicht  mehr 
entgegen  wirfen.  $ie  garben  erfcheinen  aue  beut  gdrbebab  glanzvoller 
und  bei  guter  Vorbleiche  ber  unbebrucfre  Zfytil  faft  vollfommen  weiß, 
©egen  ^eifenbdber  »erhalten  fta)  bie  garben  mit  audgewafcbenem  und 
gegorenem  Ärapp  noch  dauerhafter  al$  bie  mit  gewöhnlichem  Ärapp 
gefärbten.  $ei  gegorenem  Ärapp  ^at  man  vorzüglich  barauf  fe^en, 
baß  er  nocf)  der  @üf>rting  mit  S&Bafier  wieberholt  fo  fange  aulgrirafcheu 
wird,  bio  Pafmuöpapier  von  dem  Huöfußwajfer  nid)t  mehr  gerottet  wird/ 
Weit  jede  jurucfgebliebene  @pur  von  @dure  nachteilig  im  garben  wirft. 

Um  ba$  Buffchließen  bed  rotfcfärbenben  ^igment«  beim  gdrben 
mit  einem  falffreien  SSBajfer  &u  begunfligen,  £at  Ceuch«  in  Vorfchlag 
gebracht/  gepulverten  ®enffamen  dem  Ärappbabe  ftugufeften,  der  we- 
der nachtheilig  auf  die  (Stfen  noch  ^honerdebafen  einwirft  und  dem 
3'vecf  vollfommen  entfpricht.  ©ad  ^öer^äffnig  ju  17l/.4  <Pfund  Ärapp 
beilegt  in  4'/»  9>fund  ©enfmehl/  wobei  20  bi$  22  ^örojent  Ärapp 
erfpart  werden.  2)er  erjte  Verfuch  wurde  mit  150^tücf  gedrucfren(£aticO/ 
ju  wiederholten  Skalen,  im  Vergleiche  $u  einer  d^nltc^en  Quantität  ge- 
druefter  (Ealico,  ohne  3"fa&  von  ®enfmehl  in  einer  deutfehen  Äattun* 
fabnf  gemalt,  und  die  SHefultate  ergaben  jedesmal  einegrfparniß  von 
circa  20  ^rojent  £rapp  ju  ©unßen  ber  mit  ®enfmehl  unternom' 
menen  gdrbung  ©a  nun  der  (£rntner  @enfme&l  im  $>rei8  gwifefeen  10 
und  12  ©ulben  vart'rt,  fo  ftellen  ftdj  bei  einem  Ärapp  $rei$  oon  36 
©ulben  die  100  $fund  auch  immer  Ys  billiger. 

3m  Ärappfdrben  werben  alle  garben,  nämlich  $Kot£,  SKofenroth, 
iöraun,  Violett/  gila  tc.  durch  ein  und  basfelbe  Pigment,  da*  2lli- 
jarin  fyexvotQebraty  j  ihre  gntftehung  beruht  einjig  auf  der  Sflatur 
ded  auf  dem  3«wge  befetfigten  83ei$mittel$.  (£$  laßt  fich  biefe  «Behaup- 
tung auf  eine  fehr  einfache  2lrt  nachweifeii/  wenn  man  nach  ©uftav 
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0cf>war$  irgenb  einen  mitÄrapp  gefärbten  3eug  in  einem  ©emif* 
oon  10  Sailen  TUfo&ol  unb  1  ©ewidjtdt&eil  ^djwefelfdure  bis  $ur 
gdnjlidjen  (Entfärbung  fod)en  laßt  unb  ^ie  glujfigfeit  Dann  mitflmmo* 
niaP  fatti^t ,  00m  audfrnftallijirten  fcfywefelfauren  21nimontum  ab- 
gießt unb  jur  93erjagung  bed  überfc^ujfigen  21mmonittmd  fod)t.  3« 
biefer  glujfigfeit  fönnen  3eugfti3cfd)en ,  welche  mit  aSeijmitteln  für 
9tot£,  SRofenrot^,  »raun,  SBiolett  ic.  bebrucft,  im  Äufcfotfcbabe  ob* 
gejogen  hup  gut  gereinigt  ftnb,  gerate  fo  wie  in  einem  Ärappbabe 
gefärbt  werben. 

Der  fd)wefeffdure$attige  Hlfo^ol  ift  ein  »ortreffTid^ed  bittet,  um 
ben  Ärappfarbjloff  von  ben  3eugen  ab£ti$ie$en.  &e$anbelt  man  ge- 
fcr)önte  oiolette  unb  rofenrotje  SWufrer  bamit,  fo  16(1  er  fid)  fcfcon  in 
ber  Ääfte  unb  augenblicfticf)  in  ber  SQBdrme  auf;  bad  (£ifenojrpb  unb 
bie  S^onerbe,  welche  bie  Sfcafid  tiefer  beiben  garben  bilben ,  »erben 
bem  3euge  ooUjränbig  entzogen.  SBenn  bie  3*uge  burd>  ©eifenpaffa- 
gen  gefront  werben,  fo  fdjetbet  obige«  @emif<fc  aucfc  gett  von  benfei-* 
ben  ab,  jum  »eweife,  baß  ber  garbjbff  beim  ©cr)6nen  eine  innige 
93erbinbung  mit  ben  fetten  0duren  eingebt. 

QRerfwrirbtg  ifr,  baß  ber  oon  bem  gefärbten  unbgefct)6nten  3euge 
mit  fcfywefclfdure^attigem  fllfotyol  abgejog^ne  garbjioff  in  biefer  gluf- 
figfeit,  obgleich  fie  fe^r  fauer  ijr,  bie  (Sigenföaft  foltb  $u  färben  be- 
hält, wäfcrenb  eine  äbnlicfce  Äuflofung,  bie  man  auf  bemfelben  2Bege 
mit  gepuloertem  Ärapp,  er  mag  au$gewafcr)en  fein  ob*r  nidjt,  erhält, 
Kim  garben  nur  unfolibe  garben  liefert.  2>iefe  Srfcfyeinung  läßt  jid) 
nur  baburd)  erftären,  baß,  wenn  wirflid)  ber  garbjioff  im  Ärapp 
wä^renb  beS  gärbend  eine  dpbation  erfeibet  unb  in  biefem  gaüe  bad 
Cofungdmittel  auf  ben  bedornbirten  garbjloff  wirft  unb  i£n  niobtftcirt, 
fein  $cl)tfärben  me&r  möglid)  iji/  wä^renb  er  bei  feiner  (Sinwirfung 
auf  ben  burcf)  bie  gärbe-Operation  fct)on  ornbirten  auf  bem  3*ug*  be* 
finblicfoen  garbftoff  ein  $um  ©olibfärben  geeignetes  (Swaft  hilUt. 

£><t$  gärten  mit&tapp.  &  crv  i$tun$  Rtappfäthtbabt*. 

23eim  garben  mit  Ärapp  wirfen,  außer  ben  fd;leimigen  Steilen, 
oier  Jpauptbefranbt^eile  bejfelben,  nämlid):  bad  eigentliche  ädjtfdr- 
benoe  rot^e  Pigment,  weldjeö  allein  fä^ig  iji,  bauer^afte  unb  fd)öne 
garben  ju  erzeugen;  bann  baö  unfoltb  rot^fdrbenbe  (^purpurin),  ber 
far)Ie  gelbe  garbjloff  unb  bad  Ärappbraun.  £)te  brei  le|rern  ftnD  ber 
(Erzeugung  lebhafter  garben  (jinberlicr)  unb  miijjen  bafcer  0011  ben  ge-- 
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färbten  rotten  und  violetten  garben  dura)  SKeinigungft  *  Operationen 
weggefbajft  werbein  wenn  fie  gan$  rein  nnb  glaubend  fein  follen.  Saft 
faure  unfolide  rot&e  Pigment  legt  fief),  weif  eft  fd)on  in  niederer  Sem* 
peratur  in  SBajfer  leicht  löölicf)  i|t,  juerd  auf  die  mit  ibeije  verfe&enen 
Stoffe  beim  gdrben  auf  und  wird  erjl  fpdter  bei  vermehrter  SEBdrme 
öurd)  baä  @olidrot£e  tfieiliveife  wieber  verdrängt.  (5iweiffttoff$altige 
^ubftanjen,  wie  2Hut,  tj>ierifc^er  Ceim,  9)?ilcf>  :c,  Reiben  daft  $>ur* 
purin  in  nieberer  Temperatur  in  bem  gdrbebabe  auft.  2ibnlid)e  ÜBir* 
fung  veranlaßt  ein  3»fa&  von  treibe,  bie  ßd)  mit  demfetben  verbin- 
det, tfoignou  *  9>aluftfrapp,  ber  fdjon  von  Statur  foblenfauren  Äalf 
enthalt,  bedarf  feinen  3ufafc  von  Äreide,  weil  der  Äalfgefcalt  iu  dem- 
felben  auftreibend  i\t ,  daft  9>urpurin  im  Ärappbade  $u  binden  und 
wirfungftfoft  gegen  die  erdigen  und  metallifben  $afen  &u  machen. 

3um  wefentliben  ©einigen  fböner  dauerhafter  garben  und  eiueft 
reinen  wenig  eingefdrbteu  ©rundeft  in  der  Ärappfdrberei  ifl  eft  von 
der  $öbjien  SGBi'btigfeit,  die  mit  den  (Sifen--  und  T^onerdebafen  gebeij* 
teil  oder  gedruef ten  3euge  in  einem  Äu^fot^  oder  einem  anderen  geeig* 
ueten  ?lb$ugöbade  $u  behandeln  und  dureb  nab&erigeft  fSBafben,  ©aU 
feu  und  wieDer£olteft  SGBafben  nibt  allein  die  überfbutTi^u  Söafeu, 
melbe  jtb  iüd)t  mit  der  >pflan$enfafer  innig  verbunden  ^aben,  fondern 
aub  die  angewendeten  tfJerdicfungftmittel  für  den  £)rucf  ganj  voll* 
fommen  meg&ufbaffen,  denn  je  bejfer  die  gedruckten  3<uge  vor  dem 
Sdrben  gereinigt  find,  um  fo  lebhafter  und  intenftoer  erfbeinen  die 
Sarben  im  gdrben.  tfine  nibt  gut  gereinigte  SBaare  veranlaßt  aub 
S3erlujt  an  garbjtojf ,  indem  die  in  dem  ibade  abgezogenen  Zeigen  flb 
mit  einem  Tfceüe  dejjelben  oerbinden  und  der  dadurch  gebildete  Caf  die 
weißen  Stellen  nod)  um  fo  me&r  verunreinigt. 

£>aft  Ärappbad  $um  gdrben  wird  auf  folgende  SBeife  fcerge* 
rietet  : 

Sßenn  daft  SQBajfer  im  Äejfel  oder  in  der  gdrbeftande  die  Sentpe* 
ratur  von  20  —  24  GJrad  SHeaumur  erreicht  £at,  wird  der  gepulverte 
Ärapp  ^injiigebracbt,  mit  der  2Baare  über  den  Jpafpel  in  daft  &ad 
eingegangen  und  durb  unauftgefejjteftipin*  und  SGBiedertreiben  bei  laug-- 
fam  Zeigender  Temperatur  fo  lauge  gefärbt,  bift  der  $u  beseitende 
garbenton  erreiebt  ijt. 

2)ie  verfebiebenen  £)ru<tffa!nifüte  bedingen  die  3^t  deft  fiir^ern 
oder  (dngern  23erweilenft  in  dem  JÖade,  fo  wie  die  vermiedenen  Sem* 
peraturgrade  im  gdrben  felbjl.   93ald  färbt  man  wahrend  2— 2'/t 


Digitized  by  Google 


86 


©tunben  nur  bie* &u  einer  Temperatur  von  einigen  40  ©raten/  bolb  wirb 
bie  Temperatur  me£r  etfytyt,  bie  %tit  vermehrt  unb  fogar  Äochhi&e  in 
2lnwenbung  gebraut. 

»et  boDenartigen,  fo  wie  überhaupt  bei  allen  benjenigen  £>rucf« 
fabrifaten,  welche  me&r  gebecf t  unb  farbenreich  ftnb,  £ubet  ein  $weira<u 
Iigee)  Salben  ftatt,  woburch  man  mit  berfelben  Spenge  Ärapp  fattere 
unb  bunflere  garben,  M  burd)  gemd^nlic^ed  einmalige^  gdrben  erhalt. 
&et)nt  man  hingegen  bad  einmalige  Sdrben  auf  4 — 4'/*  Stunden  au0, 
welchee)  ber  3"t  ber  beiben  Operationen  entfprid)t/  fo  ftnbet  fein  Un« 
terfchieb  in  ben  Nuancen  me^r  fratt.  Dad  erjte  gdrben  wirt)  93  or  - 
fdrben,  SBefchlagen  ober  g>affiren,  bad  jweite  Out*  ooer 
3ue)fdrben  genannt. 

3n  ber  Ärappfdrberei  findet  man  bad  Mengen  ber  oerfchtebenen 
Ärappe  jur  £)arjre  Illing  mehrerer  garben  Nuancen  in  boppelter  J?in* 
ficht  jwecfntdgtg,  benn  außer  bem  oerfdjiebenen  ©ehalte  an  garbfloff 
fönnen  bie  oerfd)iebenen  Ärappwurjeln  unb  ber  barauö  juberettete 
Ärapp  aue^  bijferirenbe  Quantitäten  Äalffafje  enthalten/  woburch  ein 
mittlere«  günftiged  SKefuItat  erreicht  wirb.  @o  liefert  ein  ©einenge 
oon  gleichen  Teilen  2loignon  ^)a(ue)  unb  gutem  (Slfaffer  ober  anberem 
Ärapp  o£ne  &reibe$ufajj  eine  fet)r  faltbare  garbe,  welcfyee»  ba£er  rüt)rt, 
Daß  Der  ^aluo*  oft  eine  größere  Wenge  oou  Äalffaljen  enthalt,  ald  er* 
forberlid)  ift,eine  gegen  @eife  unb  Mauren  faltbare  garbe  $u  erzeugen. 

SBenn  bem  Ärappbabe  im  gehörigen  93er&dltniffe  SBeijenfleie  $u« 
gefegt  wirb,  fo  erhalt  man  mit  bee  SÖajTel  für  SRot&  Sttelfenfarbe. 
£>iefe  garbe  mürbe  burch  3"föH  von  einem  englifd)en  gabrifarbeifer 
Ramend  ©rowfe  entDecft,  ber  für  bie  (Sntbecfiing  von  feinem  Sabril- 
berrn  eine  &e(ohnuug  oon  100  ^funb  Sterling  erhielt.  &ie  9?elfem 
färbe  in  (Snglanb ,  ©rowfefarbe  genannt/  wirb  erhalten ,  wenn 
Äleie  $uvor  in  ©affer  abgefoeftt,  unb  ber  2(bfub  bem  Ärappbabe  $uge» 
geben  wirb.  Die  Älete  $iefc)t  nämlich  bie  fdjleimigen  unb  falben  %1}<iU 
M  Ärappd  an ,  ^üllt  jte  ein ,  woburch  bad  rotfce  Pigment  freier  er* 
fcheint.  SÖei  einem  foldjen  93erfa£ren,  mit  £leien$ufa(>  $u  fdrben,  färbt 
fi et)  ber  weiße  ©runb  ber  $5aare  auch  weniger  ein ,  jeboeh  i(t  bei  ja 
vieler  Äleie  auch  rotier  garbjtoffoerlujl  ju  gewärtigen.  Die  gunfttge 
SGBirfung  ber  Äleie  beim  Ärappfdrben  baftrt  ftch  auch  mit  auf  bie 
Äleienfdure. 

©em  Ärappbabe  werben  jur  Erreichung  oerfa)iebener2)rucffabri' 
fate  beim  gärben  auch  anbere  Pigmente,  wie  j.  85.  ^umaa),  ©aUue), 
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Änoppern,  &eerofenwttr $el ,  (Sochenide,  Gofalpiuten  n.  f.  w.  &ugefe$t. 
2lUe  tiefe  Jlbdnberungrn ,  fo  tote  bie  abweichenben  93erfat)r?n  im  fror« 
ben  felbft,  werten  wir  beim  Serben  ber  oerfchiebenen  einzelnen  &rucf« 
fobrifate  nä$er  beleuchten,  auf  welche  wir  jefct  übergeben. 

Sanrntoottentoueffafertfare,  toelrfcc  bureb  ärappfärben 

rrgenßt  Werben. 

$ie  JÖaumwolIenbrucffabrifate,  burd)  Äropp  erzeugt,  (offen  fleh 
in  jivet  J?auptabtt)eilungen  bringen,  nämlich : 

A)  3 n  bie  dl t er e  2lug6burger  3 i fcf abr i f a t i on /  welche 
burd)  o.  £  d)  u  le  im  3at)re  1759  juerf!  in  6  Ceben  gerufen,  itnb 
fict>  bid  §u  Anfang  ber  1830er  3at)re  in  äugftburg  in  nur  wr* 
nig  oeränbertem  ©eure  tt>ei(u»etfe  erhalten  r)ot;  bann  auch  in  bie 
altern  Ärappfabrifate  mit  JJanbmobeln  gebrueft. 

B)  3 n  bie  neuern  &rucffabrifate,  bie  auc*  jener  nach  mib 
nach  hervorgegangen  unb  beu  &tonbpunft  einnehmen ,  auf  wel» 
<hem  wir  fie  gegenwartig  tt)rem  ganzen  Umfange  nach  erblicfen. 

A.  JUlterr  Jlngeburgcr  JMtjfabrikation. 

£>ie  elftere  21ugdburger  3'^fabrifation  bejtaub  in  rotten,  bratu 
nen  unb  fch warben  Äupferbrucfwaaren,  bann  in  SGBeifjbo&enjijjen  mit 
illutninirter  garbenauäfcbmiicf ung  braun-* ,  rort)  ,  violett «  unb  bfauge* 
beeften  3i$en  mit  3Uiimination6  Aufarbeitung,  welche  alle  mit  ©lang' 
3ppret,  jum  £t)eil  auch  mit  ©olb*  unb  ©ilberftguren  au6fchattirt  in 
ten  Vilbel  gefegt  unb  ju  ir>rer  3eit  bie  fcewunberung  berSBelt  errege 
Kn.  3)ie  Ärappfarben  würben  burch  SupferbrucfpreiTen  vermittelt! 
gwirter  Äupferpldtten  unb  £anbmobeln  gebrueft  r  bie  nachhengen 
^uefchmuefungöfarben  hingegen  alle  burch  SRäbchen  unb  SEBeiber  mit 
^infiln  eingemalt. 

Einige  3a^re  nach  bem  $obe  be$  berühmten  #etnr.  o. @chü le 'j 
erhielt  ich  etnen  fHuf  in  bie  bebeutenbfte  Bt^fabrif  ju  3ugöburg,  iit[l 
welcher  Die  eigentümliche  eint)eimifche  3ifcfabrifation  noch  in  großer 
3to*oet)nung  für  ben  auGlänbifchen  unb  tt)eilweife  überfeeifchen  95et>arf 
torieben  würbe.  3n  biefem  (JtablijTemente  fanb  ich  bie  Verfahren  oor, 
*"'n  (ich  frnt)er  o.  ®  d)  u  I  e  für  bie  2>ar[teüung  feiner  (Sr^eugniffe  be. 
bieitte ,  nach  welchen  auäfchließlid)  vor  mir  gearbeitet  würbe.  £a  ju 
jener  3eit  bie  3'tJ*  noch  im  £o£en  $Bertt)e  gehalten  unb  feine  (£oncur* 
ttnj  in  &e&ie$ung  be$  greifet)  oort)anben  war,  brauchte  man  weniger 
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auf  <D?aterialerfparniß,  namentlich  in  ber  beö  £rapp6,  fcebac&t  ju 
nehmen.  3cfc  überzeugte  mid)  jebod)  Mb  tiner  nu^Iofen  93erfd>wen* 
bung  biefed  garbmaterialfl,  aucfy  reoibirte  id)  nadj  unb  nad)  bad  altere 
Verfahren  ber  3ifcfabrifation  burd)  Vereinfachung  ber  90?orbantS,  iptn* 
weglajfung  unnü{3er3ufdße  bei  bemfelben,  (Einführung  ber  treibe  beim 
.ßrappfarben,  Söerminberung  beß  Ärappö  beim  gärben  unb  Jpinweglaf- 
fung  beö  ®ummi  bei  ben  violetten  3'^ben,  $um  größeren  «öortheil 
be#  qprobucenten. 

£)ie  TlugSburger  3tfcmujter  beflanben  in  weit  and  einanber  jte* 
henben  SÖouquetö  ober  SKamagen,  tjjetld  in  weißem  ©runbe,  t^eild  in 
farbigen  33öt>en,  unb  würben  auf  fogenannte  7/4  breite  2lug8burger 
£>rittetwaare  gebrucft.  3n  SÄufiergenre  $eidjnete  jicf)  fdjon  von 
früher  her  eine  grau,  SHamenä  griebricfyö,  auö,  beren  3ei4)nun* 
gen  fafl  ein  Jalbed  3a^r^unbert  ^inburcft  ben  ungeteilteren  Beifall 
erhielten. 

£>ur$  bie  eingeführten  abänberungen  (Mite  ich  bie  Jlugdburger 
3'iJfabrifate  $u  jener  3ett  auf  fo(genbe  SGBeife  bar : 

gür  ben  Sbebarf  $um  3ufammenfe|jen  ber  2lufbrucfbafen  (Drucf-- 
farben)  würben  bie  nachjUhenbeu  3)?orbant$  bereitet : 

*tf?orbant  für  «Roth- 

(£8  werben  65  90?aß  »ier*  ober  grucfctejfig  in  einem  blanfen  rei* 
nen  fupfernen  Steffel  erwärmt  unb  in  fleinen  Portionen  nach  unb  nad) 
fo  lange  9>ottaf<fye  eingerührt,  biö  fein  2(ufbraufen  mehr  erfolgt  unb 
bie  (Sjfigfdure  mit  bem  Sali  in  ejfigfaured  Äali  oerwanbelt  ijt. 
86  $>funb  reiner  eifenfreier  tflaun  werben  in 
65  30?aß  heißem  2Öa(fer  aufgelöjt,  bie  foa)heiße  Hnflo« 

fung  in  bad  2lnfafcfaß  «uf 
6  $>funb  fein  gepulverten  weißen  tfrfenif  gegojfen,  auf* 

gerührt  unb  gleich  barauf 
10  9D?aß  foc^^etße  Dtothholjbrühe  oon  8  $funb  33ima< 
holj  ^gegeben,  bann  unauögefetjt  fo  lange  gerührt, 
bi$  (ich  Anzeigen  einer  Ärnfrallifation  bed  2llaund 
jeigen,  wo  bann  gleich  bie  ejfigfaure  £alt'2luflöfung 
hinjugebracht  unb  nach  einigem  Srfalten 
40  g>funb  BMeijucfer  jugegeben  unb  ber*Ü?orbant  einige 
^tunben  lang  ununterbrochen  gerührt  wirb. 
Die  abgeflarte  glüjfigfeit  fann  nach  einigen  Sagen  für  ben  ©e» 
brauch  oerwenbet  werben. 
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Sfiorbant  für  «Oiolett. 

R  iolt  tff3f  nfafc. 

26  OTap     ucfet--  ober  ©iereffig  werben  mit 

26  95?ag  SBöffcr  in  einem  Äejfel  &eig  geniale,  barin  per 

9*ei$e  nöd) 
8  $funb  geflogener  ©nlnjpan, 
10  3>funb  (Sifenoitriof, 
10  <pfunb  fcleijucfer  unb 

2  $funb  Salpeter  gelöft,  in  bad  2fnfa(jfag  gogojfen, 
eine  £albe©tunbe  lang  gerührt,  bann  abflären  (äffen. 

2)ie  Slufftgfeit  (teilt  cfl"igfaureö  (Eifenorpbul  bar. 

99?  o  r  b  a  n  t  f  ü  r  &  d)  w  a  r  $. 

3n  50  90?aß  <5ifenbru£e  5  ©reib  fftaume'  unb 

50  üttafi  $5lecr;--  ober  S^nnb^ijbrü^e  6  ©rab  werben  faft 

7  $funb  (Sifenoitriol  gelöjt  unb  buret) 
4  $funb  aMeijucfer  jerfefct; 

3  «pfunb  Äuoferoitriol  in 

2  Üftaß  SEBafler  gelöjt  unb  burcr) 

P/4  ^funb  SBleijucfer  jerfejjt,  werben  in  bie  <§ifenbet&c 
eingerührt. 

©  cb  n>  a  r     n  f  a   SR  r.  2 

3n  70  9&afi  (Eifenbrufce  5  ©rab  unb 

40  Wag  Joljfaurem  (Sifen  8  ©rab  werben  falt 

8  ^funb  (Sifenoitriol  aufgelöjt,  burcf> 

4  $funb  Söleijucfer  jerfe&t. 

3  ^funb  Kupfervitriol  in 

2  99?ajj  SBafler  gelöjt  unb  bu vd) 
l3/4  $>funb  fcleijutfer  jerfe&t,  werben  in  bie  (Sifenbeije 
eingerührt. 

3«  beibe  ®ct)war$*2(nfd(je  werben,  jur  Sonferoation  ber  (£i* 
fenbei$en,  einige  Manfe  €ifenble$e  gegeben. 
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Äupferbrutf-gabrifate. 

Äupferbrurtrotp. 

1         OTorbant  für  <Kot$, 
*A  W?a|j  gBajfer  mit 
18  btö  20  2ot$  Statte  oerbicft. 
97a^  bem2(ufbru(fe  4— 5  £age  liegen  getafien,  in  einem  65  ©rab 
SReaumur  feigen  Äu^Potjjbobe  befcanbelt  unb  buret)  2Bafd>en,  X)ref$eu 
ober  SEBalPen  mit  SSBafier  gut  gereinigt. 

21  2>ritteljtucfe  werben  mit 

10  $funb  orbinarem  $fdfjer, 
10  $>funb  feinem  $fd(jer, 
8  9>funb  feinem  £oü*dnber  Ärapp  itnb 
21/,  gpftinb  gepuderter  Äreibe  wdfjrenb  brittfralb  etunben 
biö  75  ©rab  SReaumur  gefärbt. 

©ourgogne*  ober  ffupf  erfcruef  brau  n. 

1  35?oß  €ifenbrü>  5  ©rab  fcaume, 

2  SDtaf  ü)?orbant  für  SRot$, 
1  SO?aß  SBajfer,  mtt 

1  $funb  12  Cot£  ©tdrfe  oerbieft. 

2>ie  gebruefte  SBaare  wirb  nad)  4-5  Sagen  in  einem  70  ©rab 
Reißen  £u&fot$babebe$anbelt,  rein  gewaföen  «nb  mit  berfelben  Ärapp- 
quoutitdt  wie  ÄupferbrutfrotJ  gefdibt. 

Äupferbrucffcproarj. 

1  9)?aß  £ifenbruj>e  5  ©rob  »aume, 
1  9J?a&  @d>war$--;anfa&  Mr.  1  mit 
24  eotb  @tdrfe  oerbieft,  bei  78  ©rab  SBdrme  gefu^fo* 

t&et,  gereinigt,  bann  30  Srittelftücfe  mit 
10  SDJaf*  <£ampec$e$ol$-?(bfub  oon  8  $funb  (Eampec$e&olj 

angefärbt/  gut  gereinigt  unb  mit 
15  $>funb  orbinarem  $fd(&er, 
15  $>funb  orbinarem  SpoUänbtv  Ärapp  unb 
2  7a  ^f«nb  Äreibe  wdjjrenb  brittjalb  @tunben  bid  &unt 
(Sieben  gefärbt. 

9?adE>  bem  gdrben  unb  SEBaföen  werben  b>>  &upferbrucffabrifate 
im  foa^enben  £(eienbabe  gereinigt,  wieber  gewaföen  unb  fo  (äuge  auf 
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bie  »fetdjwiefe  aufgelegt,  bt6  bte  garben  abgef$6nt  unb  ber  ©runb 
»ollfommen  weiß  erfc^etnt ;  wobei  ju  betnerfen  tjr,  baß  alle  gebrucften 
unb  gefärrteu  ©tcffe  breit  audgefpannt  ju  liegen  fommen/  unb  bie  ge* 
brucfte  rechte  Seite  jebedmal  auf  ben  ©raöboben  ju  liegen  fommt. 
SGBenn  bie  SBaare  abgebleicfct  ift,  wirb  fie  rein  gewafdjen ,  mit  gebldu» 
ter  etärfemaff*  geflarft,  warm  abgetrocf net ,  bann  ber  ©lanj--  »ppret 
gegeben. 

Kugaburger  t f ( u m t n t r t e  SÖBeißboben  jifce. 

Vi  5Wag  gifenbrüje  5  ©rab  iöatime, 
1  Wag  e4)wari-2(nfa^  Sttr.  2  mit 
16  üot^  ©tarfe  »erbicfr. 

(SrflcS  Kot  fr. 

1  Wag  Worbant  für  9tot£, 
Va  Wag  <Kot^o!$brü$e  mit 
12  Cot£  ©tdrfe  verbiet. 

Va  Wag  Worbant  für  9tot&, 

Vi  Wag  ©elbbeerenbrü&e  wn  6  Cot£  ©elbbecren, 

1  Wag  ©ajfer  mit 
20  Cotj>  ©tarfe  »erbicft. 

V«  Wag  Worbant  für  SKotJ, 
V4  Wag  9?ot^ol4brüJe, 
l3/4  Wag  ©ummi waffer. 

95  i  0 1  e  1 1 . 

V»  Wag  SJiofettmorbant, 
3/4  Wag  ©ummiwajfer. 

V2  Wag  Sifenbrüfre  5  ©rab, 
3U  Wag  Worbant  für  SRot£  mit 
14  ßot(>  ©tärfe  oerbicft. 
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Die  Sufbrucf  beiden,  mit  ©ummi  waffer  vertieft,  muffen  fo  büiin, 
ald  tfunlich  itf,  gebrueft  werben,  baniit  bie  SÖeije  ben  gaben  gan$ 
burd)bringeu  fann,  weil  fonjt  bie  Sarben  nach  bem  gdrben  unb  Hb' 
bleicheu  fabenfeheinig  unb  fchdbig  erfcheinen.  2>ad  äuffotfen  wirb  bei 
65  ©rab  SKeaumur  verrichtet,  nachher  gut  gewafchetf  unb  bie  SBaare 
jum  garben  fergerichtet.  Die  Quantität  beö  Ärappö  beim  Serben  laßt 
fict)  nicht  genau  beftimmen,  jie  richtet  fleh  nach  ben  feilten  ober  fctjwe» 
ren  Stöuftern.  3um  gdrben  wirb  falb  Jpolldnber,  falb  9>fdl$er  Ärapp 
ber  bejlen  Ouadtdt  mit  10  $rocent  Äreibe  oerwenbet  unb  badfelbe 
wdfrenb  23/4  @tunben  in  langfam  fieigenber  Temperatur  btd  65  ©rab 
SKeaumur  verrichtet.  9?ach  bem  gdrben  wirb  wie  bei  ber  Äupferbrucf* 
waare  gereinigt,  gefleiet  unb  bie  2Baare  fo  lange  auf  ber  3Meichroiefe 
erhalten,  bi$  bie  garben  burch  bie  ginmirfung  ber  Cuft  unb  bed  Sich* 
teö  voüfommen  gefrönt  unb  ber  ©runb  abfolut  weiß  erfcheint,  wonach 
bie  2iuetct)mücfungdfarben  vermittelt  <pinfelmalerei  gegeben  werben. 

Dun  fe  Ibra  une  3  i  &  e  inSBouquet'unbSXamagenmujter 
mit  3 1 1  u  m  i  n  a  t  i  o  n  $  *  21  u  $  a  r  b  e  i  t  u  n  g. 

®<9n>ar5»ordrutf. 

2  Stöafl  Sifenbrtife  5  ©rab  fcaume', 
2  «Maß  ©cr)war$  2lnfa£  STa.  2  mit 

1  9>funb  12  Cotf  ©tdrfe  oerbieft. 

Decf  bafi«. 
4  Wag  Gifenbrüfe  5  ©tab  SBaume, 
4  9J?ap  @d)war$  *  Jinfa$  9?r.  2  mit 

2  9>fuub  24  Cott)  ©tdrfe  verbieft 

Sttach  bem  Drucfe  unb  ?lbtrocfnen  wirb  bie  SBaare  3  Tage  lang 
in  einem  luftigen  troefenen  23oben  aufgefangen,  von  ba  in  einem  mar* 
tuen  3immer  aufgehängt,  einen  Tag  lang  fangen  gelajfen,  aldbann  in 
einem  80  ©rab  SReaumur  Reißen  Äuffotfbabe  abgezogen,  gewafcr)eu, 
gewalft,  wieber  gewafcf)en  unb  $um  Söorfdrben  fergerichtet. 

Da$  53orfdrben  gefefieft  mit  (Sampechef olj  -  Tlbfub  auf  fol* 
genbe  21rt: 

gür  24  Drittelftucfe  werben  40  <Pfunb  (Eampechef o!$  jwei  «Wal 
gut  auögefocht,  ber  ?(bfub  in  ben  gdrbefejfel  gebracht,  bann  einige 
(Schaufeln  Äuffotf  mit  etwad  Äleie  ju^egeben,  unb  mit  ber  SSBaare 
fchuell  bei  einer  Temperatur  von  70  ©rab  SKeaumur  über  ben  £afpel 
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eingegangen,  bie  Jpijje  fd^neU  oerme^rf,  fo  baß  baG  9*ab  balb  jum  £o= 
ü)en  fommt,  in  welcr/em  bie  SBaare  bei  rafdjein  fyn'  ""b  SBieberbre« 
$en  10  Minuten  in  gelinbem  Äodjen  erhalten  wirb,  unb  ^emad)  fo» 
gleid)  eine  @tunbe  in  gfufj  eingegangen ,  bann  gut  gewafcfcen,  im  fo» 
ct)?nben  Äteienbabe  gereinigt,  wieber  gewafd)en,  abgetrocfnet  unb  fo< 
bann  Cgrfled  unb  3weite6  £Kot£  eingebrucft  wirb. 

(Srfle*  Botfr. 

1  30?afi  Sttorbant  für  9tot£, 
V»  9Kaß  9tot$$oI$brü$e  mit 
12  Cotfr  etdrfe  oerbicft. 

Va  3)?a(j  «Dforbant  für  9*ot£, 
l^üRaß  ©affer, 
V4  9D?aß  ©elbbeerenbrüfce  mit 
18  Cot£  ©tdrfe  oerbicft. 

9?ad)  bem  (Sinbrutfe  unb  einigen  Sagen  Ciegen  ber  83ei$eu  für 
Wotfy  wirb  bie  SÖaare  bei  65  ©rab  SReaumur  im  Äu&fo&babe  be^an» 
bell,  rein  gewafdjen  unb  $um  ßrappfdrben  gebracht. 

gür  24  Drittelflücfe  werben  18  $funo  guter  9>fdt$er  unb  18 
$funb  guter  JJollänber  Ärapp  mit  3  9>funb  gepulverter  Äreibe  ver-- 
wenbet,  unb  baö  gdrben  wd&renb  brirtfjalb  (gtunben  biö  70  ©rab 
dteaumur  oerriefetet,  bann  bie  SBaare  gut  gewaferjen,  im  Äfeienbabe  ge» 
reinigt  unb  ber  BMeicrjwiefe  übergeben,  wo  na  er;  bem  2lbb(ei<i}en  bie 
3Uumination$farben  gereicht  werben. 

Die  angewenbete  Üttenge  Ärapp  fcfceint  für  bie  fcr/Wacf)en  rotten 
^art&ien  bem  änfdjeine  nad>  $u  uiel  $u  fein;  wenn  man  aber  erwögt, 
bog  ber  uorgefdrbte  fcr>warje  ©runb  nod)  Ärapp^igment  anjie&t,  er» 
fcfjetnt  bad  93er£dltnifj  für  fatte  rotje  garben  als  bao  richtig  audge» 
mittelte.  gür  biefe  bunfelfdjwarjbraune  a3oben$ijje  würbe  früher  um 
einen  fatten  Söofcen  &u  erhalten,  eine  enorme  Spenge  Ärapp  oerfdjwen? 
bet,  weil  fie  oor  meiner  Hnfunft  audf^(iepltd)  mit  bloßem  Ärapp 
gefärbt  würben. 

$ucebobenjt|e  mit  ilfumtnirter  Aufarbeitung. 

«ßorbruef f  war$,  er  fred  unb  jweitee  9?ot£,  wie 
bei  SÖraunboben;  93  i  o  I  e  t  r,  wie  bei  ©eißboben. 
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Decf&afie  für  «Puce^runb. 

5  9J?aj|  hol$faure$  €ifen  6  @rab  ftauntl, 
3  s/4  9B<tf  Sfloroant  für  «Kotfr, 
V4  90?aß  SKot^o^bru^e  mit 

3  $>funb  10  Colfc  @tdrfe  vertieft. 

Jpellere  flohbraune  garbe  wirb  erhalten,  wenn  mehrs3)?orbant  für 
SKoth  unb  weniger  j>o!jfaured  (Sifen  in  2(nwenbung  gebracht  wirb; 
bunflereä,  wenn  Der  umgefehrtegall  jtattftnbet. 

9?ad)  bem  Srucfen  wirb  bie  SBaare  wie  ftraunboben  behanbelt, 
in  einem  75  ©rab  feigen  Än^fot^babe  abgezogen,  gewafd)en,  $wet 
SWal  gewalft,  wieber  gewafefcen  unb  jum  garben  hergerichtet. 

3um  «öorfdrben  für  11  £>rittel|tücfe  werben  18  qpfunb  or* 
binarer  9>fdljer  unb  18  <pfunb  orbindrer  £olldnber  Ärapp  oerwenbet, 
bem  gdrbebabe  3  ^funb  treibe  &ugefe$t,  gut  unter  einanber  gerührt, 
bann  ber  Xbfub  von  24  £oth  ©aliud  &ugefe£t.  ÜD?an  färbt  wd^renb 
britthalb  @tunben  in  mäßig  fteigenber  Temperatur  bi$60  ©rabSReau* 
mur,  wafd)t  unb  waltt  nach  bem  JperauSnehmen  unb  fchreitet  bann 
$um  Auffärben. 

3um  Auffärben  wirb  biefelbe  Ouantitdt  Ärapp  unb  treibe, 
aber  fein  ©nllufabfub  genommen  unb  baf  gdrben  3  §tunoen  lang  bid 
jur  Äochhi&e  unterhalten.  9?ad)  bem  gdrben  wirb  gut  gewafdjen,  ge* 
walft/  gefleiet,  unb  bie  SÖaare  fo  lauge  auf  bie  iöleichwiefe  audge* 
legt,  bif  bie  garben  gefrönt  unb  bie  weißen  ©teilen  rein  erfchetuen. 

93iolettbobenjtjje  mit  Ufumtnirter  Aufarbeitung. 

©chwarj,  erflef  jweitef  SHoth,  bann  bie  5Öa(id  für  ben  r>io- 
letten  (Sinbrucf  (inb  biefelben,  wie  bei  SBraunboben. 

X>ed  bafiö  für  SioWtt. 

4  90?afj  9)?orbant  für  «ßiofett, 

5  SOJaß  ^Baffer  mit 

9  9>funb  gebrannter  ©tärfe  oerbieft. 

r 

2)af  93totctt  wirb  hetfer  erhalten,  wenn  mehr  SBafier,  unb  bunf-- 
ler,  wenn  mehr  9}?orbant  für  93iolett  genommen  wirb. 

J)ie  mit  Violett  gebeefte  2ßaare  ivirb  bei  60  ©rab  dteaumur  im 
Äu^fot^babe  abgezogen,  unb  nach  bem  SEBafdjen  unbSÖalfen  imltrapp* 
babe  oor*  unb  aufgefärbt. 


Digitized  by  Google 


95 

3um  93orfdrben  werben  für  16  &rtttelflücf  24  <pfunb  feiner 
Slfojfer  Ärapp  mit  2  <pfunb  ÄreiDe  genommen,  unb  bad  gärbebab 
wä&renb  2  @tunben  bid  55  ©rab  SKeaumur  gebradjt,  bann  eine  $albe 
®tunbe  lang  bei  55  ©rab  SReaumur  erhalten ,  bie  SBaare  $eraudge« 
noramen,  gut  gewafd>eu  unb  für  bad  tfudfärben  $ergertd)tet. 

3ad  #ud  färben  wirb  mit  berfelben  Cuantität  Ärapp  unb 
treibe  ponogen.  S0?an  ge£t  wie  bei  allem  Arappfdrben  bei  20  ©rab 
fteaumur  SßBärme  in  bad  $3ab  ein,  unb  färbt  bei  (angfam  fleigenber 
Temperatur  bid  65  ©rab  dteaumur  wd^renb  britt^alb  ®tunben.  2)ie 
gefärbte  Staate  wirb  gut  gewafdjen,  gefleiet,  ber  S&leicfcwiefe  überge* 
ben  unb  jule&t  bie  3Uuminationdfarben  ein  gemalt. 

2>unfeUiolettboben$ifre  mit  weifun  giguren  unb 

blauer  fludfdjattir uug. 

93orbrucf»93ioletf. 

2  9)?ag  SWorbant  für  Violett  mit 
20  CotJ  ©tärfe  oerbieft. 

Drcf  fSOioIef  t. 

4  SWag  Worbant  für  WioUtt  mit 
4  ^pfunb  gebrannter  £tärfe  oerbieft. 

2>ie  gebruefte  SBaare  im  Äu&fot^babe  bei  65  ©rab  Steaumur 
SBarme  abgezogen,  gut  gereinigt,  bann  mit  Ärapp  oor-- unb  audgefärbt. 

3um  93orfärben  werben  für  21  Drittelflücfe  18  <Pfunb  orfci* 
ndrer  9>fäl4er,  18  $funb  ijollänber  Ärapp  unb  8  $funb  Äreibe  ge* 
rennet,  unD  wä^renb  2&tunben  bid  55  ©rab  SKeaumur  gefärbt,  bann 
eine  fyalbe  €>tuube  lang  in  biefer  Temperatur  gelaffen ,  £eraudgenora* 
men,  rein  gewafd)en  unb  auelgefärbt. 

fBeim  3ud  färben  wirb  mit  berfelben  Quantität  Ärapp  unb 
Streift*  mä^renb  britt&alb  ©tuuben  bid  70  ©rab  gefärbt,  bann  bie 
5Öaare  gut  gewafdjen,  gefleiet  unb  auf  ber  OMeidjwiefe  fo  lange  er£al* 
ten,  bid  bie  giguren  rein  weiß  erfcfceineu,  welche  julefct  mit  "Pinfelblau 
ouefc^atttrt  weroen. 

©^warjboben  mit  violetten  giguren  im  fdjwar$en 
@  r  u  n  b  e  unb  m i t SÖ l a u  audfe^attirten  weißen  giguren. 

2>ie  SBaare  wirb  wie  bei  2>unfelbraunboben$ifcen  mit  berfelben 
£rucfbajid  oorgebrueft  unb  gebeeft,  unb  bid  jum  gärben  auf  gleite 
Jlrt  be&anbelt. 
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21  X>ritteltiücfe  werben  auf  biefelbe  Ärt  mit  bem  Hbfube  von  40 
9>funb  (Eampecr)e$ol$  gefärbt/  nad?  bem  SKeintgen  unb  äbtroefuen  bie 
gtguren  mit  folgenber  fcafid  für  XMofett  gebeeft: 

4  WaP  «Worbant  für  «öiorett, 

5  SWflß  SBaffer, 

V4  Sttafj  Gamped)e$oI$brüfe  mit 
9  $funb  gebrannter  ©tdrfe  oerbieff. 

©efujfotjrt  wirb  bei  60  ©rab  SKeaumur,  unb  nacfybem  bie  $Baare 
gewafdjen  unb  gewalft  ifl,  werben  21  drittel  jtücfe  mit  13  $funb  gu* 
tem  <Pfäl$er  unb  13  $funb  ipollänber  Ärapp  mit  3ufa(>  von  2'/» 
9>funb  Äreibe  bid  $u  65  ©rab  SBdrme  gefärbt.  2>ie  rein  abgebleidjte 
Sßaare  wirb  julefct  mit  ^>tiifelb(au  auöfcbattirt. 

53or  mir  mürben  in  ?lug*burg  alle  violetten  £>ecffarben  auo* 
fd^ltcßltc^  mit  ©ummi  verbiet. 

9totf  boben$i£e  mit  Uluminirter  tfudarbeit  ung. 

flJorbrucffdjwarj  wie  für  ©rounboben ,  erjled  unb  jweited  SRotf, 
bann  93iolett'(Einbru<f  wie  bei  ffieifjboben. 

91  o  t  £  für  b  t  n  X)  e  cf  9  r  u  n  b. 

3  l/4  9)?a&  <ü?orbant  für  SKotf, 
V»  9)?a&  mot^oUbrü^e  mit 
1  «A  <pfunb  ©tdrre  verfocht. 

Sttad)  bem  2>rutfe  wirb  bie  SBaare  5—6  Jage  in  einem  troefenen 
luftigen  Sboben  aufgefangen,  fernab  in  ein  warme*  3<nmicr  gebracht 
unb  bann  bei  70  ©rab  SReaumur  gefuffotfet,  gewafdjen,  zweimal  ge- 
walft,  wieber  gewafefcen  unb  gefärbt. 

3um  Anfärben  rechnet  man  für  16  £rtttetjiütfe  15  $*funb 
feinen  9>fdl$er,  15  $funb  feinen  Jpolldnber  Ärapp,  2'/4  <pfunb  Äreibe 
unb  ben  2lbfub  üoh  1  $funb  ©aliud,  färbt  wäfcrenb  2  ©tunben  fri* 
55  ©rab  SKeaumur,  weilt  eine  falbe  @cunbe  in  berfelben  Temperatur, 
wafebt  unb  walft,  woua^  S«m  Jluöfarben  gefefcritten  wirb. 

SÖeim  2111$  färben  werben  16  $>funb  guter  SpoUänoer  unb  16 
<Pfunb  ^fdljer  Ärapp  mit  3  $>funb  Äreibe  genommen,  bad  färben 
wdfrenb  brittfalb  ©tunben  bid  $u  einer  Temperatur  von  70  ©rab 
SReaumur  audgebef  nt,  bann  bie  SGBaare  feraudgenommen,  auSgeroafd)en 
gewalft,  gefleiet  unb  auf  ber  8Meiä)wiefe  fo  lange  ausgelegt  erhalten, 
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bii  bie  rot$e  fcobenfarbe  wllfommen  gefront  unb  bie  weisen  Spuren 
rein  erfcr)einen,  wonadf  bie  3üumination$farben  eingemalt  werben. 

83Iauboben$ifce  in  tlluminirter  H 11  3  a  r  b  e  i  t  u  n  g. 

£ie  SMaubobenjtfce  werben  bid  jum  ifcfaufdrben  gan$  wie  bie 
2Beijjboben$i(*e  aufgearbeitet,  unb  uad)bem  ber  ©runb  ooUfommen  ivet'0 
gebleid&t  ijr,  werben  bie  /arbigen  giguren  mit  einer  ®d>u£pafre  über- 
malt, welche  baS  (Einfdf)lagen  ber  blauen  3nbigo-?luflöfung  oerfinberr. 
2)iefe  (£ompofition  beilegt  in  bloßem  Öummiwajfer ,  welcfyeä  mit  <pfei» 
fenerbe  angerührt  wirb,  ©obalb  eine  ^artfie  mit  brm^infef  übermalt 
(gebecft)  ijr,  wirb  im  nodj  ganj  feuchten  3ufianbe  rein  gewafcrjencr 
unb  getrocfneter  glufjfanb  aufgejlreut,  unb  nadjöem  ba$  ®tücf  3*ug 
auf  biefe  2trt  gebecft  unb  bie  $>ajre  oollfommen  trocfen  geworben,  fann 
gum  SBlaufärben  gefa)ritten  werben.  £)iefed  wirb  in  einer  lauwarmen 
Snbigofüpenflüjjigfeit  vorgenommen,  bie  blaugefärbte  SBaare  gewa» 
fd)en  unb  jur  gän$licr)en  SÖefeitigung  ber  ^>afte  unb  bed  ®anbed  burcf) 
feijjed  SEBajfer  genommen  unb  burct)  SflBafdjen  unb  SBalfen  gut  gereinigt. 

£ie  3^uminationdfarben  werben  wie  bei  ben  aubern  3i&<u  mit 
bem  ^infel  eingemalt. 

Zd) ttbcv=  öfter  SPfalerfarfrctt  gum  3Uumittttcit  fcer 

t>prfler)enben 

giir  bie  3lluminationeWlu$fcr;mücfung  ber3ijje  werben  bie  nacr)* 
fhfenben  2lpplifationdfarben  oerwenbet,  welche  fämmtlict;  mit  bem 
9>infel  eingemalt  werben : 

a)  JKojlgelb  ober  S>cr)latter,  melcfteä  immer  $uerjt  eingemalt 
unb  auö  folgenber  3ufammenfe|jung  befielt:  1  9)?afj  feile  alte 
(Sifen--  ober  3innbei$brüfe  wirb  mit  10  Cotf  @*arfe  oerbicfr,  noety 
lauwarm  8  8otf  falpeterfaure  (Eifenauflöfung  fin$ugebract)t  unb 
falt  gerührt. 

b)  $in  fei  blau,  Sttalerblau,  für  weldjeS  früher  bie  alfali-- 
fdje  3nM'go>2lufI6fung  mit  ®djwefelarfen  oerwenbet  würbe,  ber 
@ et; ab (i er; feit  auf  bie  ©efunbfeit  ber  Arbeiterinnen  wegen,  aber 
burd)  mein  Sinwirfen  entfernt  unb  bagegen  bie  alfalifetye  3"bt* 
go^uflöfung  mit  3innorpbul  in  2lnwenbung  gebraut  würbe. 

Sflacr;  bem  (ginmalen  biefer  beißen  garben  wirb  bie  SÖaare  2  Sage 
lang  aufgefangen ,  bann  anbertf  alb  ©tunben  lang  in  gut  $ief  enbed 
fließenöed  SEBa(fer  eingefangen,  gewaföen,  gewalft,  wieber  gewafc^en 
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abgetrocfnet  unb  für  bad  ginmalen  ber  anbein  garben  ^ergrrtdjtef, 
weldje  in  folgender  Drbnnng  nacfy  einander  immer  burd)  2  SDfäb^en 
eingemart  werben. 

c)  ©elb.  3n  1  90?afi  ©elbbeerenabfub  (1  <Pfunb  perpfcr^e  ©elb* 
beere  auf  2  Üttag  SGBaffer)  werben  3  Coth  reiner  eifenfreicr  211auu 
heiß  aufgelöft  unb  bie  tfufföfung  mit  16  ?oth  ©ummi  »erbicft. 

d)  Olipen.  3n  1  ©?afi  ©elb  wirb,  wenn  bie  garbe  nod)  warm 
Hl,  5/4  £oth  gepuderter  Sifenoitriol  eingerührt. 

c)  ©um. 

1  V»  9J?oj}  ©elbbeerenbrühe, 

V»  9)?ajj  ajlau^oljbrü^e  von  12  £ot$  (EampecfcehoU 
werben  mit 

12  5<Hf>  Äupferoitriol  über  bem  geuer  $eif?  gemalt  mit 
l  3/4  9>f«nb  ©ummi  »ereicft  unb  wenn  bie  gaibe  ganj 
faft  itf 

Va  Coth  ©djwefelfäure  tropfenweife  eingerührt. 

f)  ?ila.     V»  Sftaß  gtforbant  für  Cila, 

1  «/,  «OTaß  Sßaffer, 

V«  S^öP  aMauJofjbrühe  mit 

2  q>funb  ©ummi  »erbitft. 

Sftorbanf  für  ßifa. 

15  S0?aß  alte  gernambuf  brühe  oon  15  $funb  gernantbiif' 

hoI$  werben  h*iß  M** 
V,  9>funb  fein  gepuderten  weifen  2(rfenif  gegojfen ,  bann 
12  <pfunb  reiner  eifenfreier  Platin,  unb 
8  2ot§  ^alrniaf  barin  aufgelöft,  alötann 
1  V»  $funb  gepuderte  Äreibe  nad)  unb  nacf)  eingerührt, 

wenn  bie  giüjfigf eit  nur  nocf)  lau  ijr, 
4  V»  $funb  föleijucfer  h'nW0™^  unb  eine  halbe 
0tunbe  lang  gerührt. 

g)  Walroth. 

1  74  Wag  arte  gernambufbrühe  von  1  '/4  9>funb  g<r* 

nambufholj  werben  mit 
1  Coth  fein  gepuderter  (Soa;eniUe  bie  auf  1  Wag  einge* 
fotten,  ftCtrtrt  unb  falt  mit 
Vi  ?°lh  fein  gepudertem  ©rünfpan  unb 
12  Coth  ©tärfe  angerührt,  gefönt,  gan$  falt  gerührt 
unb  julefct  mit 

16  Coth  3«nnaufiöfung  gefcfcarff. 
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2>ie  be|le  3iunauflofung  iUr  gntwicffung  biefer  rotten  garbe  i\t 

9  $funb  reine  @aljfdure  22  ©rab  Saume, 

6  9>fun&  ©alpeterfdure  35  ©rab  »aume  werben  jufam» 

mengemifcfct,  bann  nad)  unb  nad) 
2  \pfunb  20  2ot$  granulirted  3inn  barin  aufgelojtj  nad> 

ber  2(uf(öfung  werben 
1  $funb  4  Cotfc  33(eijucfer  ^in^ugebrad^t  ^  filtrirt  unb 

Die  2luflofung  für  ben  ©ebraucfc  in  glafd>eu  aufbe* 

wa^rt. 

Sknn  bie  garben  nacfe  einanber  ade  eingemalt  finb,  wirb  bie 
bie  SBaare  2  €>tunfcen  lang  in  gut  &te$enbed  glufjwafler  eingegangen, 
bann  gleich  burcfc  SBalfen  unb  2Bafd)en  von  ben  93erbicfungemitteln 
oollenbe»  gereinigt  unb  audgemunben  &um  ®tdrfen  gebracht. 

S&eini  ©tdrfen  ber  SEBei^boben^i^e  rechnet  man  auf  1  &rittel|iücf 
3eug  16  Votfy  feine  weife  «£tdrfe,  welche  mit  fodjenbem  SGBaffer  ange* 
rityrt  unb  erfaltet  burd>  effigfaure  3nbigo*2(ufl0fung  für  ba*  Sblduen 
gefärbt  wirb,  gür  iÖoben$i&e  werben  auf  ba*  X>rittel  8  Cot$  orbindre 
unb  4  ?ot£  feine  @tdrfe  mit  2  tfotfc  juoor  in  SÖaffer  geloftem  gellen 
£ifd}Ierleim  geregnet.  2)er  (entere  erteilt  ber  SBaare  burdj  bad  ©lät* 
ten  mit  bem  Steine  einen  fd)önern  ©fan$  unb  beflern  Angriff,  £ie 
SBaare  wirb  nad)  bem  ®tdrfen  in  ber  SBdrme  abgetrocfnet  unb  ber 
©lanjappret  burd)  ben  2td)atfrein  gegeben. 

Sie  apfelgrünegarbe  wirb/  weif  fle  burd)'ö  Sßdflern  oer* 
liert  unb  mefcr  gelb  wirb,  erfl  in  bie  gefldrfte  SBaare  eingemalt  unb 
c&ne  ju  ÖBdjJern  gegldnjt.  @ie  bellest  in  ber  gelben  garbe,  in 
n>eld)e  bt6  $ur  fWuance  effigfaure  Snbigo^ufföfung  eingerührt  wirb. 

(Boto*  unb  <3t(betmaUref« 

2)ie  mit  ©ofb  unb  Silber  $n  fdjattiren,  ifl  eine  (Srffnbung, 
welcfce  ».  ©djüle  gebürt,  ber  lange  im  alleinigen  fcefi&e  berfelben 
geblieben  iff.  (Er  wanbte  fle  nicfot  bloß  $um  21udfcfcattiren  ber  rorge* 
jeid)neten  farbigen  (Eontouren,  fonbern  felbfl  für  frei fre^enbe  giguren 
im  weißen  unb  farbigen  ©runbe  an.  £ie  93orfle$erin  ber  ©olb*  unb 
£»ilbermalerei,  welche  u.  ®d)ü(e  au£bifben  ließ,  tonnte,  tyren  flei« 
jungen  nad),  änfprud)  auf  bad  SBort  »ÄünjHertn«  maa)en ;  ed  blieb 
ibrer  9>$antafte  meijt  aUein  überlaflen,  bie  Äudftaffirung  nacfc  ben  @e* 
fe&en  ber  Äunjt  unb  bem  ©efcfymacfe  ber  99?obe  ju  regeln.  ®ie  malte 

7* 
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ben  gefdjicfteflen  &cfjilbermdbd)en  bte  3J?u|ler  oor,  welche  bann  burd) 
tiefe  vollbracht  würben  unb  barin  balb  eine  foldje  gertigfeit  erlangen, 
baß  eine  bebeutenbe  3a$l  guter  ©olb*  unb  @ilberraaterinnen  in  ?lugd-- 
burg  gebilbet  würben. 

2)ie  prachtvollen  3i&e  mit  ©olb  unb  Silber  audgefchmücft  fan- 
ben  i^rer  3eit  vorjüglid)  in  Stalten,  Spanien  unb  bem  Oriente 
tro£  bed  £or)en  $>reifed  großen  Beifall.  £)er  3rbeitdlo$n  für  jebed  ein« 
jelne  £tücf  3i(J  mit  ©olb  ju  bemalen  betrug,  mit  3ufd)(ag  ber  Ma- 
lerfarbe ,  je  nacrjbem  bad  £>effin  weniger  ober  me&r  &cfjwierigfeit  in 
ber  Malerei  barbot,  ßetd  $wifd)en  5—8  ©ulben  r&einifd). 

gür  bie  ©olbmalerei  verwendete  v.  @d)üle  anfänglich  bad  in 
2tugöburg  bereitete  rein  prdparirte  fogenannte  Saubegolbber  fein* 
ften  Oualitdt  in  Pulverform,  welcfjed  tu  SBaffer  rein  audgewafefcen  unb 
je  nad)  ber  geinfceit  30  -  50  ©ulben  bad  9>funb  foflete.  Spater  würbe 
bad  dt)arptngolb  in  gMattcrjen  bafür  furrogirt,  unb  man  wählte 
f)iefür  bad  reine  nid)t  verbrannte  83ldttd)engolb  ber  ©olbfdjldger ,  wo« 
von  bad  3>funb  mit  6  ©ulben  bejaht  würbe. 

gür  ben  ©ebraud)  jum  9J?alen  wirb  bad  (Sfcarpingolb  mit  weni* 
gern  ©ummiwaffer  auf  einem  porzellanenen  SRubfteine  fo  lange  abge* 
rieben,  bid  ed  jum  feinden  @afte  $ert£eilt  iji.  <5d  wirb  je£t  mit  reinem 
SÖajfer  &u  wteberfcolten  Skalen  audgewofefcen,  btd  t>ad  SBafier  gang 
farblod  ablauft.  2>urd)  biefe  Operation  verliert  bad  *pfunb  (££arpin* 
golb  4  5ot£  feined ©ewicfjted  unb  jlellt  in  folgern 3u|lanbe  bad  reine 
taube  prdparirte  ©olb  für  ben  ©ebraud)  bar.  (Sine  ^erfon 
fann  täglich  nicht  me&r  ald  l'/a— 2  Cotb  (S&arpingolb  abreiben  unb 
audfüß«-n.  (Sd  ifl  jebod)  immer  beffer,  ftd)  bad  taube  prdparirte  ©olb 
aud  bem  (E^arpingolbefelbjr  &u  bereiten,  weil  bad  im  £anbel  vorfommenbe 
nie  ganj  rein  ijt  unb  jum  ©ebraucfje  für  bie  Malerei  auf  biefelbe  Art 
abgerieben  unb  gefchldmmt  werben  muß. 

5)ad  abgeriebene  unb  rein  audgefchldmmte  ©olb  wirb  mit  wei* 
gern  arabifchen  ©ummiwaffer  werfest,  einen  Sag  lang  flehen  gelaffen, 
wouad)  ed  ium  Skalen  verwenbbar  iji.  SÖill  man  bad  felbfl  prdparirte 
©olb  aufbewahren,  fo  gießt  man  reined  SBajfer  barauf;  beim  «8er-- 
brauche  laßt  man  bad  SEBaifer  wieber  ab  unb  rü£rt  bad  ©olb  mit  ©um« 
miwajfer  an,  ober  man  troefnet  ed  unb  $ebt  ed  für  ben  ©ebraud)  auf, 
wo  man  ed  $um  SRalen  mit  ©ummiwajfer  frifet;  anmacht. 

2>ad  Silber  wirb  für  bad  Skalen  ganj  auf  biefelbe  2lrt  berei» 
tet,  wie  bad  ©olb. 
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23eim  Stöalen  muffen  bie  pinfel  flarf  fein,  fein  iugefpi|>t  werten, 
unb  bad  Q)olb  ober  Silber  muß  (eid)t  wie  eine  gute  anbere  gummine 
garbe  aud  bem  pinfei  fließen ;  fließen  fte  nidjt  egal,  fo  pflegt  man  fte 
ald  »bad  (3)oIb  unb  @ilber  ijl  gebrochen*  tu  ber  3'&materei 
ju  nennen  unb  ed  muß  nachgeholfen  werben. 

2)ie  geflärften  3ifce  werben  na$  bem  warmen  abtroefnen  auf  ber 
Gplinbermange  möglidjjt  fejt  gemangt,  aldbann  bad  ®olb  ober  @if» 
ber  aufgemalt  unb  jule|t  burd)  ben  ©fdttftein  ober  bie  @ldttmafd)ine 
geglaubt ,  woburd)  bad  (Sldnjenbe  bed  (Selbed  unb  ©ilberd  er jl  red>t 
(tastbar  erföeint. 

Öftere  Rtappfabritatt  mit  jpattftmofeefa  flcbrutft. 

(E&e  man  ben  3Bal$enbrucf  auf  bem  (Eontinente  fannte,  unb  $it 
einer  3«iif/  wo  bad  Reifen,  SHofiren  unb2lviviren  ber  Ärappfarben  uoef) 
unbekannt  war,  betfanben  bie  meijten  gebruefteu  baumwoUcneu  Ärapp* 
artiff f,  außer  ben  flugdburger  3i&fabrifaten  in  einfarbigen  SBeißbo* 
ben,  in  patent-,  gantafie--  unb  ^piecotage^uftern,  bann  in  braunen, 
violetten  unb  rotten  33obenmujtern,  mit  me^r  ober  weniger  3Uuniina- 
tiondfarben  audfdjattirt,  benen  ficf>  bie  Capid  gegen  bad  3<*&r  1811 
anreihten.  Me  tiefe  verfdjiebenen  2>rucffabrifate  würben  mit  £anb< 
möbeln  gebrueft,  unb  nad)  bem  Ärappfdrben  unb  Äleien  fo  lange  auf 
bie  SÖleidjwiefe  auögefegt,  bid  bie  garben  burd)  bie  Sinwirfung  bel- 
auft unb  bed  Cict)te6  gehörig  abgefdjönt  unb  ber  weiße  ®runb  ooUfom* 
men  rein  erfdjien. 

3n  £)eutfa)fanb  bebienre  man  ftd)  ald  ^et^e  für  ben  @cfcroar$» 
bruef  ber  Sifenbrü&e,  burd)  metallifcfced  gifen  unb  SjTig  bargefleUt, 
bdnn  ber  fogenannten  fcfecf)--  ober  3innbei$e,fo  wie  fpdter&in  ber  M$» 
fouren  (Sifenauflöfung  bura)  $aufd)verwanbtfd)aft  bereitet,  inbem  €i- 
fenvttriol  vermittelt  £oI$faurem  23lei  ober  ^o^faurem  &olf  jerfe$t 
wirb,  gur  violette  garbenabjtufungen  würbe  ter  violette  Vorbaut  für 
rot^e  effigfaurc,  fpdterljin  aud)  £ol$faure  $£onerbe  unb  für  bie  brau- 
nen Sarben  eine  ver&dltnißmdßige  SWifcfyung  von  £ifenbei$e  unb  ejfig* 
ober  £ol$faure  S&onerbe  verwenbet. 

£>ie  effigfaure  £&onerbe  für  bie  altern  £>rucffabrifate 
ffeOte  id)  auf  folgenbe  SBeife  bar: 

70  pfunb  gejbßetm  reiner  eifenfreier  fllaun  werben  in 

bad  3nfa£faß  gegeben,  bann 
120  <0?aß  foefeenbed  SBajfer  aufgegojTcn,  gerührt  unb  wenn 
ber  2llaun  aufgelojt  ijt, 
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4  »/#  ^Pfunb  fein  gepulverte  wetfje  eifenfreieÄreibe  nad> 

unb  nad)  eingerührt,  aläbann  ben  2tfaun  burd) 
S4  $>funb  aMei$ucfer  jerfejjt,  gwet  (Stunben  lang  unauö- 

gefefct  gerührt,  unb  bad  Aufrühren  wofjrenb  $wei  $a< 

gen  öfter«  wieberjolr. 
2>ie  $ol$faure$&onerbe  würbe  forgenber  ©eftaft  bereitet : 
20  q^fuub  concreter  fcofjfaurer  Äalf  werben  in 
10  90?a|j  warmen  grud)t<  ober  l&ierejfig  gelojr,  unb  bi$ 

jura  (Srfalten  fielen  geloffen, 
86  ^fiinb  eifen freier  2((aun  werben  in 
54  9)?oß  frtfd)  bereitstem  gellen  £a?fwajfer  in  einem  fu- 

pfernen  Äejfel  über  bem  geuer  gelöft  unb  fub^etjj  bind) 

tfetnwonb  in  bo6  2(nfa{jfog  jiltrirt,  in  welkem  |irf) 
1  $>funb  fein  gepuderter  weiter  tfrfenif  befinbet.  2)er 

SRücffhmb  auf  bem  gilter,  welcher  fa>wefeIfourer  Äalf 

itf,  wirb  mit 

6  3)?aß  Jeißem  SEBajfer  ouögefaugt,  r)injugebrad)t ,  unb 
$ule£t  bie  r)oIjfoure  &alfauf(öfung  zugegeben,  ©er 
9J?orbant  wirb  jwei  ®tunben  ununterbrochen  gerührt 
unb  fonn  nad?  oolligem  (Jrfalten  unb  2tbflären  $um 
©ebrouä)  oerwenbet  werben. 

$  r  u  cf  b  a  f  i  5  für  einfarbige  rof&e  <ZB  e  i  jj  b  o  b  e  n  in  u  jl  e  r. 

4  5Wa§  effigfoure  S&onerbe, 
V4  SD?a^  9tot$£of$brü£e  mit 

17*  ^funb  tStärfe  oerbicft,  oom  geuer  genommen,  4  tot£ 
^almtaf  eingerührt. 

Z>  r  u  cf  t  a  f  f  I  für  e  l  n  t  ä  r  b  i  $  e  vioTrffe  ©  e  i  fj  b  o  b  e  n  in  u  »I  e  r. 

1  OTa§  93iorett*?fnfa&, 
7,ö  3)ra|?  £fau£ol$brü£e, 
l3/4         Soff  er  mit 

28  Cot£  €tdrfe  oerbicft. 

£  r  it  et  b  a  f  i  t  für  einfirbiq«  H>ueewei§bobeumii|rer. 

2  9)?oJ  $oljfaure  $&onerbe, 
V«  Stfofi  ^rou^brä^e, 

1  9D?aß  £ol$faureö  Sifen  8  ©rab  £aume'  mit 
1  $funo  etrtrfe  oetbicft. 
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&a6  &u$fot$ro  wirb  bei  &5  ©rab  9teaumur  oorgenommen  unb 
naa)  bemfelben  bie  SÖuare  für  bad  Serben  mögfic&fi  ^ul  gewaföen 
unb  gewafft. 

•  3um  gdrbea  für  21  Drittefitucfe  »erben  für  feilte  rotbe  2Öei0* 
bobenmufler  12  $>funb  fein  £oUänber,  12  <pfunb  fem  (Slfajfer  Ärapp 
mit  2  $funb  treibe  oerwenbet,  unb  wd^renb  britt$a(b  ©tunben  bid 
60  ©rab  SKeaumur  gefärbt.  fcei  fdjweren  farbreic^en  Sftufrern  regu» 
lirt  man  ben  Ärapp  nacr)  benfelben. 

gür  leichte  violette  2&eipbobeiimufter  wirb,  jiatt  ipolldnber,  $fdl» 
jer  Ärapp  in  bemfelben  ©ewicbtd'QJrr^dftnijje  genommen. 

gür  leiste  <puceweifjbobenmufter,  fralb  JpoUdnber,  $a(b  9>fdfjer 
.«rapp,  wirb  in  benrfetben  ©ewictytdotfr£dlrniife  unb  bie  $u  75  ©rab 
dtraumur  gefärbt. 

gür  rot^c  patente  bejte&t  bie  £>rnefbaftd  in 
4  >JD?afj  effia/aurer  Sfconerbe, 
'A  *D?afj  d?or^^or^bnir>e  mit 
1  *pfunb  20  i'otb  @tdrFe  »erbieft.    93om  geucr  geitora* 
raen  werben  4  Cot£  ©almiaf  eingerührt, 
gür  oiolette  patente: 

1  «Wap  SifenbriifK  5  ©rab, 
1  9tfa&  SEBatfer  mit 
20  i'ot^  ®tärfe  oerbieft. 
gür  braune  patente: 

3  97?afj  t) olrfaure  bewerbt, 

4  äftaß  ^of^aured  Sifen  6  ©rab  mit 
$>funb  12  Cot$  ®tärfe  »erfocht. 

SÄot^e  patente  werben  bei  einer  Temperatur  oou  76  ©rab  9?eau* 
wur,  utolette  unb  brauue  bei  75  ©rab  SReaumur  gefur)fot£et  unb  ^er< 
no$  für  bad  gdrben  buref)  EBafdjen  unbS&alfen  mögfi<$ft  gut  gereinigt. 

3um  gdrben  für  21  Srittelfrücfe  rot&e  «patente  werben  15  pfunb 
fein,  15  <5>fnnb  mitr-elfein  9>fd(jer  unb  12  9>funb  fein  JJolIänberÄrapp 
mit  3  *pfunb  treibe  oerwenbet  unb  ba3  gdrben  wd^renb  3  ©tunben 
biö  70  ©rab  oerrid)tet. 

gür  violette  patente  wirb,  jlatt  i^ddnber,  (Elfajfer  Ärapp  in 
bemfelben  93er£dltnijfe  genommen  unb  eben  fo  Tange  gefärbt. 

braune  patente  werben  mit  benfelben  ©orten  Ärapp  in  bemfelben 
®ewicf)te*«8tfr£dftniß  wie  bie  rotten  gefdrbt.Sfciü*  man  biegarb«  mit  einem 
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mefcr  braunen  M  rotten  2>tid)  £aben,  fo  fejjt  man  bem  Ärappbabe 
auf  21  Sritteljiücfe  balb  21  2otf>  gepuderte  ©aOdpfel,  bafo  2  g>funb 
©urnad)  je  nacf)  ber  ju  münfcfcenben  Nuance  $u,  unb  färbt  wä$renb3 
©tunben  bi$  junt  hieben,  £ie  braunen  Sarben  bot  man  in  93e&te$ung 
auf  bie  oerfdjiebenfdrbigen  flbfrufungen  burd)  wedjfelfeitige  2J?ifcr;ung 
von  me&r  ober  weniger  Sifenbafid  $ur  ejfigfauren  Sfjonerbe  ober  um 
gefe&rt  gan$  in  ber  ©ewalt. 

Ceicrjteoiolette  gantaftemu(ter  werben  mit  ber  SBafte 
für  &d)war$  oorgebrucft,  bann  SSiofett,  bejle^enb  in  1  977afi  99?orbant 
für  SSiolett,  l3/4  99?ofj  SGBafier  mit  28  £ot£  Stdrfe  oerbicft,  eingepaßt 
unb  nach  bem  Äufcfot^en  bei  70  ©rab  SKeaumur  unb  nad^erigem  Pei- 
nigen, 21  2>ritteljhicfe  mit  20  $funb  «Pfälzer  unb  14  $>funb  (glfajf« 
Ärapp,  welken  3  $>funb  Äreibe  $ugefe(jt  werben,  wdjjrenb  britt^alb 
©tunben  biö  70  ©rab  gefärbt  83ei  ©cfcwarjüorbrucf  unb  otolettera 
2)ecfgrunb  oerwenbet  man  jum  2>ecfen  bie  nactjfte^enbe  3ufatnmen< 
fi^ung : 

4  9)?a§  Sttorbant  für  93ioleft, 

5  90?ag  2Bajfer, 

Vi  Waß  23Iati^oribrü^e,  bie  mit 
9  $>funb  gebrannter  @tdrfe  oerbicfr  werben* 
£ie  Quantität  bed  Ärappä  beim  gdrben  rietet  {\$  nad)  bem 
metyr  ober  minber  farbreid)  gebecften  Stoben. 

Sogenannte  rot£e  9>iccotage--X)rucffabrifate  mit  en* 
gern  $upfengrunb,  piccotirten  rotten  <Sd)attenfiguren  unb  fcfywar$en 
Ginbrucf-Objeften,  werben  auf  folgenbe  2(rt  bargeflellt: 

£>rucfbafi«  für  <Dicco*  unb  ©d)afrenrot(>. 

4  90?a£  ejfigfaure  $&onerbe, 
V*  SRajj  SHot(>&oljbrü(>e  mit 

l'A  3>funb  ©tdrfe  oerbicft,  nadj  bem  93erfocfyen  4  £ot$ 
@afmiaf  eingerührt. 

@  d)  w  a  r  |  für  ben  <S  i  n  b  r  u  cf . 

2  9fta$  £oI$faure6  (Sifen  8  ©rab  SBaume, 
2  2)?afj  ®d>war$-2(nfa&  9?r.  2  mit 
l'A  9>funb  etdrfe  oerbicfr. 

2>ie  gebrückte  SBaare  wirb  bei  65  ©rab  «Reaumur  gefu£fot£et, 
bann  gut  gewafct)en ,  gewalft  unb  für  bad  gdrben  hergerichtet. 
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gar  21  X)rittefjtücfe  werben  14  $funb  fein,  12  <pfunb  mittel« 
fein  9>fdljer,  10  ^funb  fein  Slfaffer  Ärapp  unb  2'/2  $*funb  Äreibe 
genommen  unb  wd&renb  3  @tunben  biö  65  ©rab  Dteaumtir  gefärbt. 

ginbet  ber  X)rncf  umgefefrt  flatt,  fo  baß  mit  ben  ^iccomobeln 
^cfcwarj  unb  ber  Sinbrucf  SRot^  gegeben  wirb,  fann  beim  gdrben 
meifl  orbindrer  Ärapp  oerwenbet  unb  bie  Temperatur  bi$  70  ©rab 
SReaumur  gefteigert  werben. 

$5et  braunen,  violetten  unb  rotten  ^antafte-  unb 
SÖoben  m  u  jre  r n ,  nackter  mit  iOuminirten  garben  au6gefcf)mücft, 
roerfcen  gauj  biefelben  ifceijen  für  ben  3ufbrurf  oerwenbet,  ndmfid)  für 
9?ot(>  bad  $atentrot$;  für  braune  ftbflufungen  3"fönimenfepungen 
oon  ejfig--  ober  foljfaurer  Tr/onerbe  unb  ejfig-  ober  fcoljfaurer  (Sifen« 
auflöfung  in  oerfcfjiebenen  93er&dltnij[en ,  je  nacrj  ber  ju  loünfdjenben 
Nuance  ber  garbe,  unb  für  93i'o(ett  mit  SGBajTer  im  93er£dltnijfe  oer* 
fdjiodcfcte  Elfenbeinen  ober  and)  Vorbaut  für  ftiolett,  meiere  fdmmt' 
lief}  für  ben  Drucf  mit  ®tdrfe  oerbieft  werben. 

2)ie  oerfefciebenen  Dorfen  beö  ßrapp*,  fo  wie  bie  Quantität  ber* 
felben,  unb  ber  3"fä{J  oon  Äreibe,  ®umad),  ©aliud  :c.  reguliren  fid) 
in  ifren  bejtimmten  93er$dltnijf*n  nacrj  ben  Drucffabrifaten,  welche 
barjujtellen  (inb;  fie  lajfen  (td?  bafcer  nierjt  mit  »ejtimmt&eit  angeben, 
»eil  letzte  SeiJind  weniger  Material  ald  mittlere  unb  farbenreiche 
fefnoere  !D?iifter  erforbern.  3m  übrigen  finben  alle  biefelben  *D?anipula* 
tioo$oerfa£ren  im  Äu&fot&en,  gdrben,  Äleien  unb  Abbleiben  ftatt, 
Welche  oben  angegeben  finb. 

Die  3H«niinationofarben,  mit  welchen  bergleidjen  ärappfabri* 
fate  auöfcr)attirt  werben,  befielen  balb  in  ©elb,  balb  in  Olioen,  ©rau, 
©lau,  ©rün,  «öiolett  unb  9tofa.  53ei  ben  mit  Ärapp  rotf.-  unb  braun» 
gefdrbten  fann  man  o&ne  Natyfyeil  ber  ©runbfarben  ©elb,  Dlioen 
unb  ©rau  mit  Ctuercitrourinbe  einfdrben  unb  brueft  nad^er  flpplifa* 
fationöblau,  ©rün,  93iolett  unb  Stofenrot^  ein.  83ei  oiolettgefdrbten 
©runbfarben  hingegen  müifen  alle  2ludfd)attirungöfarben  burd)  ben 
HpplifationSbrucf  gegeben  werben,  weil  bie  frappoioletun  garben  beim 
garben  mit  ber  Ouercitronrinbe  me&r  ober  minber  mobifTcirt  unb  in'e 
Oraue  übergeführt  werben. 

?Me  Ärappfabrifate  werben  nad)  bem  2>rucfe  8,4-5  Tage  jur 
innigen  93erbinbung  ber  iBeijen  mit  ber  Safer  aufgefangen,  beoor  &um 
Äu^fot^en  unb  gdrben  gefcijritten  wirb. 
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SRotfboben  mit  weißem  (Snleoagebru cf.  9)Jan  flofct 
bie  SSBaare  vermittelt?  ber  ©runbirmafcfrine  mit  efftgfaurer  Sfonerbe 
7  ©rab  iß  au  nie  jlarf  jwei  SWal  hinter  einander ;  bad  erfle  üCRal  mit 
wenig,  ba$  andere  SWal  hingegen  mit  flarfer  ^reffion ,  trocfnet  forg» 
fältig  ab ,  unb  fangt  bie  Saare  in  einem  trocfenen  luftigen  SSoben  4 
bi$  5  Sage  lang  auf.  gür  ben  £nleoagebrncf  wirb  fte  jejjt  gemongt, 
bann  bie  2Öeißd&e,  welche  bei  ben  goldbraunen  gabrifateu  angegeben 
itf,  gebrucft,  über  9?acfjt  aufgefangen/  aldbann  forgfältig  ingfuß  ein* 
gegangen/  eine  ^tunöe  in  gut  fließentem  SÖajTer  bangen  gelaffen,  fer- 
autigeuommen,  gewafcfyen,  gewalft  unö  in  einem  60  ©rab  feigen  Äuf* 
fotf  babe,  meinem  für  jebed  @tücf  $Baare  6  2otf  Cluerci  rourinbe  ju* 
gefegt  werben,  bef anbelt,  wieber  gewafcf  en,  gewalft  unb  für  bad  gar* 
ben  fergeridjtet. 

3unt  ©orfdrben  wirb  falb  ^fd^er  unb  falb  (Sffafler  Ärapp  mit 
JA  $>rocent  Äreibe  genommen,  unb  ba$  gdrben  wdfrenb  brittfafb 
&tunben  bid  55  ©rab  SKeaumur  verrietet.  SHad)  bera  33orfdrben  wirb 
wieber  rein  gewafef)en  unb  juni  Äuöfdrben  gefdjritten. 

2)a$  2iu6färben  wirb  mit  benfelben  Ärappforteii/  beneu  10  $ro<- 
cent  Äreibe  jugefefct  werben,  vorgenommen. 

9Wan  färbt  wdfrenb  3  ©tunben  bid  $u  einer  Temperatur  von  70 
©rab  Sieaumur  in  langfam  jieigenber  SBdrme,  reinigt  abermald,  paf* 
firt  bie  gefärbte  SGBaare  in  einem  Äleienbaoe  unb  fefont  bie  garben  burcf) 
?lu£Iegen  auf  bie  8Meid)wiefe. 

HÖ  r  a  ii  n  b  o  b  e  n  mit  weißem  (Entevagebrucf  f  fo£t  man 
auf  biefelbe  SSBeife  mit  einer  &ei$e,  betfefenb  auö  10  3)?aß  effigfaurcr 
Sfonerbe  7  ©rab  Raunte'  unb  5  3Rafj  feiler  eifigtotirer  (Sifen-  ober 
Sbled)brüfe  5  ©rab  ^aume  (larf.  9?acf)  $wei  Sagen  beö  Auffangend 
wirb  bie  ©aare  mit  ber  weißen  2t&en(evage,  bie  bei  ben  fcf)war$en 
Srauerfattunen  angegeben  tfl,  gebrucft,  wie  bie  vorige,  nur  mit  bera 
Uuterfd)iebe  befanbelt,  baß  man  bem  Äuffotfbabe  jtatt  Ctuercitron- 
riube  für  ba$  @tucf  SBaare  8  Cotf  ©umact)  jufe£t. 

Sine  vor^üglid)  gut  wirfenbe  Ajjrefervage  für  rotfe  unb  braune 
Ärappbobenwaare  befleft  in  folgenber  3ufammenfe£ung: 
4  Sttajj  (Eitronenfaft  14  ©rab  v#aume, 
VU  9>funb  SBeintteinfdure, 
l'/4  <J>funb  Oralfäure  mit 

4  9>funb  <pfeifenerbe  unb 
2 7*  ^funb  ©ummi  verbicft. 
£>iefe  äieferve  eignet     befonberö  gut  für  benJjanbunb^Vrrotinbrucf. 
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3um  «ßorfdrben  ber  SBaare  wirb  ^a(b  orbindrer  «Pfälzer  uub 
halb  oroindrer  Jpolldnber  Ärapp  genommen  unl>  bnd  Sdrben  währen* 
britthalb  ©tunben  bid  55  ©rab  SKeaumur  vollbracht. 

3um  ?luöfärben  wirb  bloß  fchlefifche  fRÖtfye  genommen,  wdf>renb 
2l/i  ©tunben  in  langfom  jleigenber  Temperatur  $um  @ieben  gebracht 
unb  ba3  geünbe  ftoefeen  15—20  Minuten  fang  unterhalten. 

93iolettboben  mit  weißem  Snleoagebrucf,  in  »er* 
fd)iebenen  gellen  ober  tunfein  garbentoiien,  tfellt  man  baburch  her,  baß 
bie  SEBaare  mit  verfch wachten  ejfig*  ober  holifauren  (Sifenauflofungen 
geflößt,  nad)her  weiß  ged{$t,  gut  gereinigt,  im  Ärapp  ober  ©arancin^ 
babe  aufgefärbt;  alSbann  burch  Auslegen  auf  bie  jfcleichwiefe  unb  2loioireu 
mit  S^Iorf alf  oberS^Iornatron  unb  ? eifenbdber  inberftarbe  belebt  werben. 

(Sine  gute  %referoe  $ur  Jperoorbringung  meiner  Stguren  für  ber* 
gleiten  £)rucffabrifate  befielt  in  fofgenber  3ufammenfe(jnung: 
4  «fl?afj  (Sitronenfaft  6  ©rab  £a:ime, 
8  ?oth  SßeinjhMnfdure, 
8  Potf»  Djralfdure  mit 

4  $funb  ^feifenerbe  unb  2'/»  9>funb  ©ummi  oerbieft. 
Diefe  %referoe  bient  für  ben  £anb;  unb  ^errotinbruef. 

B.  pie  neueren  JJuichfabrihate  bnrd)  färben  mit  |*rppp  trjeugt. 

®eitDem  mau  bie  einflußreiche  SBirfung  ber  (Ebloroerbinbungeu 
uub  helfen,  bann  bad  ?li>tutren  unb  9?ofiren  mit  3iunfal$,  boppeltem 
(£()(or$inn  unb  Mauren  auf  bie  Ärappfarben  fennen  lernte,  würben 
biefe,  oorjugdweife  bie  rotben  unb  violetten  Säfbenabjlufungen,  erfl 
$u  ihrem  höchtfen  ©fanjpunfte  erboben.  2)ie  im  3af;re  1833  in  ©ang 
gefommenen  ®a)u&pajteu  gaben  «öeranlajfunay  burd)  angebrachten  2BaU 
jeniiberbrucf  bie  pract>tcoll  erzeugten  Ärappfobrifate  mit  ben  mannich* 
faftigften  uni*  unb  jartgemufrerten  Uberbrucffarben  ju  bereichern  unb 
fie  nachher  noch  mit  dchtfdrbigen  gelben,  grünen  unb  blauen  Sinpaß* 
färben  auö^ufchmuefeu,  woburdp  Drucffabrifate  auf  söaumwollenft  offen 
bargefiellt  werben,  bie  in  Söejiebung  auf  Äuntf  unb  garbenpracht  ben 
j>öch|len  Triumph  in  ber  £)rucf--  unb  gärbefunjl  feiern. 

diicht  minber  interejfant  ijt  bie  Srpnbung  ber  bauerhaften  herr- 
lichen &rapprofa*9?uancen,  fo  wie  bie  fdjöne  Äunjt,  gelb,  grun  uub 
blau  jugleid)  mit  ben  uerfd)iebenen  83afen  jur  (Entwidmung  ber  Ärapp- 
farben  ba6  Ärappbab  paffiren  $u  (äffen,  txxxin  unangegriffen  erhalten 
bleiben  unb  mit  ben  eigentümlichen  Äroppfarben  gleichzeitig  gelbe, 
grüne  unb  blaue  Sarben » Objeftc  au$  bem  ifcabe  $um  ^öorfd^ein  fom* 
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nun,  fo,  ba|j  bei  einem  folgen  Verfahren  bte  3Uumination8  Ausar- 
beitung ojjne  nact)heriged  (Sinbrucfen  barait  oerbunben  werben  fann. 

34  werbe  in  einer  ^Reihenfolge  olle  neuere  2>rucffabnfate,  bie 
bi$  auf  bie  gegenwärtige  3eit  entflanben  ftnb  unb  mit  Ärapp  erzeugt 
werben/  fowo^l  bie  für  fid>  befle^enben,  ald  foldje,  welche  mit 
anbern  Stlumination* färben  jur  wllenbeten  iperjMlung  ber 
gabnfate  audfcr)attirt  werben,  nacr)  einanber  fpe&iell  beleuchten. 

Um  SBiebertjolungen  in  Söe$iet)ung  auf  bie  39?orbantd,  welcfce  $ur 
Bufammenfe^ung  ber  oerfcrjiebenen  X)rucfbafen  bietien,  $u  oermeiben, 
ftnb  bie  oorfommenben  SRorbantd  mit  dummem  be$eiä)net,  unb  auf 
bie  Äapitel  über  $t)onerbeoerbinbun  g  en  unb  (Sifenoer- 
bin  billigen  am  angefügten  Orte  biefeö  Serfd  oerwiefen  ,  folglich 
nur  biejenigen  t)ier  angereiht,  welcfje  für  jeben  Brtifel  eigene*  bereitet, 
unb  nic^t  in  jenen  Äaptteln  aufgenommen  ftnb.  Tlud)  bei  ben  tterfcfjie* 
benen  £d)u£paßen  wirb  auf  bat)  Äupitef  ber  ©crjugreferoen  uerwiefen. 

&arfrcllitnß  fcer  äefttfärfrtßcrt  SP&etfcfcobcn-SBpuquct  ttnb 
WUUt'fltutS-'gabtilatt  mit  tllumtnirrcr  3luÖarfrcitiitt(j. 

©üfie  für  ädjtfcbrüarjen  SBorbrutf. 

1  3)?aj?  Sifen*  ober  95fect)brür)e  6  ©r.  93. 

2  3Raf)  £ol$faure$  (Sifen  14  ©r.  mit 
8  Cot£  SBei^enme^l  unb 

24  Cot£  <£tärfe  oerbicft. 

£  c  f  l  r  o  r  &  für  frarP  matfirenbe  Figuren. 

74  9)?afj  ejftgfflure  $£onerbe  Mr.  1, 
l'/j  #?afi  ©ummiwajTer, 

V*  S9?afi  gebraunte  €tarfeoerbicfung, 
V>6  ü)?aß  £imabrü£e. 

93afi*  für  <S  r  fl  r  o  f  ^  (Du  nf  e  l  r  o  t  fr). 
2  Sttafj  ejfigfaure  $£onerbe  97r.  1, 
ya  Wafj  SBaffer, 

74  Wafi  $&imabrüt}e  2  ©r.  83.  mit 

6  Cot£  2Bei$ennie£l  unb 
30  Cotf)  @tärfe  oerbicf t,  fur$  oor  bem  SBegne^men  uomgeuer 

2  Cot£  ©almiaf  eingerührt. 
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J&etlrotb  für  jarf  marFirenbc  ftiguren. 
V«  SWflfJ  effigfaure  $r)onerbe  9?r.  I, 
IV4  €07a@  ©ummiwaffer, 
V4  SWaß  gebrannte  Stärfeoerbicfung, 
»/■  9>?af  93imabrü$e. 
3n  feigen  ©ommertagen  fann  man  ben  93afen  für  J?eHrot£  M 
r)9grometrifcr)e0  Littel  etwa«  fal$faure  3infauffofung  $"fe&en,  wo* 
burcfy  feie  JSaumwoDfafer  leichter  burd}ne{jt  wirb. 

CHnDrucfbafi*  für  SB  1 0 1  e  t  f. 
l3/8  9)?aß  93iofett  Worbant  <flr.  1, 
V16  «lau^olsbrü^e, 
2  9D?afi  ©ummiwaffer. 

fOiotett  für  freifre&enbe    i  9  u  r  e  11  in  u  fr  c  r. 
V«  $?afi  Violett  SRorbanr  9?r.  1, 

1  20?aß  gebrannte  ©tdrfeoerbicfung. 
85eim  £>rucfen  a((er  fellrotf  en  unb  violetten  93afen,  bie  in  ©um im 
»erbicf t ,  für  ben  SBaumwolIenbrucf  verwenbet  werben,  ift  barauf  *u 
fe&en,  baß  ber  gaben  ooüfommen  burefcbrungen  nnb  felbfl  bie  Äefcrfeite 
gang  burcrjne&t  werbe,  weil  fonfl  nact)  bem  gärben  bie  garben  mager, 
abgeriffen  unb  fabenfdjeinig  erfcr)einen.  tiefem  Übel  wirb  tfeifd  ba* 
burcr)  begegnet,  baß  bie  &afen  möglid>fl  fcf)  wad)  uerbicft  gearbeitet 
werben,  ober  erwaö  gebrannte  @tdrfeoerbicfung,  unb  für  rot£e  gar« 
ben  wenig  fa($faure  3infauflofui?a,  jugefe&t  wirb.  2>a8  ©ummiwaffer 
barf  nicf)t  ju  alt  fein,  weil  alt  geworbene«  Uid)t  in  faure  SiSpofition 
übergebt  unb  untauglich  hierfür  wirb. 

9?ad)  bem  £rucf  wirb  bie  SGBaare  $wei  Sage  Tang  in  einem  fufti» 
gen  3 immer  ober  ©oben  aufgefangen ,  Dann  jufammengelegt  S  biö  4 
Sage  im  einem  warmen  3itumer  erhalten ,  bevor  $um  £u£fot£en  ge* 
fcfyritten  wirb. 

£u£ Pötzen.  2>a$  £u$fof&en  wirb  bei  60  <3r.  SK.  entweber  im 
KoUenapparate  ober  einem  Äeffel  »errietet;  im  (Srjieru  werben  je  10 
©türfe  sufammengefeftet  auf  eine  2Bal$e  aufgewunben  unb  breit  ein* 
laufenb  über  bie  SHollen  gelaffen ;  im  3weiten  werben  2  ©tücfe  jufara« 
mengejeftete  (Eolico  bei  8  £oppe(touren  über  ben  Jjafpel  &in  unb  wie' 
ber  gebretjt.  SSBenn  bie  Saare  fein  Violett  enthält,  fann  bem  JBabe 
etwa«  duercitronrinbe  gereicht  werben.  SBttl  man  (Eatedjueinbrucf* 
braun  mit  au*  Ärapp  färben ,  fo  wirb  bem  Äu&fot&baoe  $um  ?lbjie$en 
cfcromfaured  Äali  &influgefejt,  um  bie  Gatecfcufarbe  mit  ber  gafer  ju* 


Digitized  by  Google 


110 

befefh'gen.  Sttacr)  bem  Au^rot^en  wirb  bie  SBoare  gleich  im  8Iuffe  9e* 
fdjweift  unb  in  ben  2Bafd)rdbern  möglich  rein  gewafdjen. 

Äroppfdrben.  $ur  10  ©tuef  Galico,  bad  «Stücf  $u  60 
SBiener  (Ellen  Sange,  werten  je  nad)  ben  Hullern  18  btd  20  <pfunb 
Ärapp,  jur  ipdlfte  fein  $aluö,  $ur  anbern  ipdlfte  fei  SHofe  2lvignoner 
Ärapp  verwenbet,  unb  bem  iöabe  für  Stfofefrapp  6  <procent  Äm'be  fcin- 
jügefejjt.  £)ad  gdrben  wirb  in  bem  mit  5  21br^eiltiugen  verfe(>e»en  be« 
beeften  ©tauber  vorgenommen/  ber  burd)  £ampf  gebeizt  wirb.  9J?an 
ge£t  mit  ber  SCBaare  bei  24  ©r.  9t.  SBdrme  in  bad  »ab  ein,  färbt  bie 
erjie^tunbe  biß  45  ©r.,  bie  jweite  @tunbe  bid  50  @r.  unb  ver-- 
weilt  bei  55  ©r.  3/4  etunben  Tang.  9?acfy  bem  gdrben  wirb  im  gluffe 
gefdjweift,  in  2Bafd)rdbern  fo  lange  gewafdjen ,  bid  bad  SSBaffer  beim 
2ludwinben  £ell  ablauft  unb  bann  jum  Reifen  gefcfjrttten. 

(Srfte  ©etfenpaffage.  gur  10  <2>tucf  (£alico  werben  21/, 
^fuub  Olfeife  in  heißem  SCBajfer  gelöjt,  in  bie  £>ampfjranbe,  weldje  5 
Abteilungen  ent&dir,  gebracht,  mit  ber  SBaare  bei  60  ©r.  SK.SGBdrme 
eingegangen,  unb  burd)  Vi  ©tunben  long  burd)  unaudgefefcted  hin 
unb  wieber  £>re$en  über  ben  £afpel  in  berfelben  Temperatur  erhalten, 
bann  herausgenommen,  rein  gewafefoen,  unb  fo  lange  auf  bie  »leid)* 
wiefe  aufgelegt ,  bid  ber  ©runb  voUfommen  weiß  unb  bie  Sarben  bie 
gehörige  Cuftfdjönung  erfangt  haben.  3m  hinter,  ober  aud)  in  €r» 
mangefung  einer  »untbleictje,  wirb  bie  SGBaare  nad)  ber  erjten  @eifen-- 
paffage  in  einem  fdjwad)en  S^lorfolf-  ober  (£r)lornatronbabe  bei  32 
©r.  91.  weiß  gemalt,  wobei  bie  größte  SGorfic^t  beobachtet  werben 
muß,  tamit  bie  garben  ihren  Cufier  nid)t  verlieren.  £>ad  g^Ioriren 
wirb  nur  (lucfweife  vorgenommen,  unb  gleicr)  nad)  bemfelben  in  fließen» 
bem  SBoffer  gewafdjen. 

SK  öftren  ber  äBaare.  »eim  Stofiren  wirb  bad  SBajferbab 
auf  45  ©r.  9?.  gebracht,  l  $funb  SKofagefal$  mit  */a  9>funb  aufge-- 
Iöjler  Ölfeife  zugegeben ,  unb  in  jebe  ber  5  2lbtheilungen  ber  2>ampf-- 
fufe  1  ©turf  (iaiico  gebrad)t,  welcfced  an  beiben  Snben  $ufammenge> 
fnüpft,  unb  ba^er  ohne  <£nbe  über  ben  Jpafpel  h"i  unb  wieber  laufen 
fann.  (Sd  wirb  fo  lange  £in  unb  wieber  gebafpelt,  bid  bie  bunfet  unb 
hellroten  Sarben  einen  flarfen  @tid)  inO  Orange  angenommen,  bann 
gleich  herausgenommen  unb  mögtid}ji  rein  gemäßen.  9D?an  gebt  je(jt 
mit  5  aubern  Etüden  in  bad  »ab  ein  unb  manipulirt  auf  btefrfbe 
SBeife.  Sil  bad  »ab  nodj  niefct  flarf  brdunlichgelb  gefärbt,  fo  fe$t 
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man  etwad  frifdjeö  geifenwaffer  unb  SKofagefalj  l)in$u,  unb  befaii* 
oelt  nod)  eine  dritte  Partie  SEBaare. 

2>ad  9?ofagefal$  hierfür  wirb  bereitet,  inbeut  8  $)funb 
reined  3innfalj  in  10  9>funb  ©alretcrfäure  nacfy  nnb  nacfc  aufge* 
lötf  werben. 

3 weitet  ©eifenbab.  £>ie  rojirte  ffiaare  wirb  in  einem  55 
©r.  9t.  warmen  ^eifenbabe  V4  ©tunben  lang  burd)  £in  unb  wieber 
Saufen  über  ben  ipafpel  erhalten,  wobei  für  10  @tücf  (£alico  2' ;x 
^Jfunb  @eife  in  21nweubung  fommen.  SBenn  bad  35ab  11  ad)  ber  Opera* 
rien  niefct  gefärbt  erfdjeint,  fann  nod)  eine  jweite  Partie  SBaare  in 
bemfelben  be^anbelt  werben.  $n  bem  ^weiten  ©eifenbabe  änbern  jid> 
oie  orangerotr)en  garben  in  ein  fdjöneö  Sfofenrotr)  um,  unD  bie  »iolerten 
flbftufungen  erfcfceinen  in  ber  r)öd)jten  «Kein^eit.  Senn  man  eö  in  %o 
jie^ung  auf  ben  weißen  ©runb  für  noe^i 9  erachtet,  fann  bie  SEBaare 
naa>  bem  legten  Reifen  aua)  noefy  1  bis  2  Sage  auf  bie  SSfeidjwiefe 
ausgelegt  werben. 

SBill  man  nun  bergteiefcen  SBBaare  für  illuminirte  SBeiß* 
b  ob  en--£rucff ab ri f ate  aufarbeiten,  fo  werben  na<fc  einanber  fol* 
gen&e  ädjfe  9>u£farben  burd)  ben  Jpanbbrucf  eingepaßt :  (Eatedjubraun, 
Sifendjamotö ,  ©efb,  ©rün  unb  8Mau,  bie  SEBaare  nacfcgebenbd  im 
trüben  £alfmild)babe  ber)anbert,  gut  gewafdjen,  im  boppeldjromfaurrii 
Äalibabe  bad  (Selb  unb  ©rün  entmiefeft,  wieber  rein  gewafdjen  unb 
in  einzelnen  Stücfen  in  einem  (tickten  ©eifenbabe  bei  32  @r.  9f.  weiß 
gemadjt,  bann  abermals  rein  gewafdjen,  unb  jule(jt  iu  einem  reinen 
SBajferbabe,  bem  oerr)ältnißmäßig  fünjtlid)  bereiteter  lUtramarin-Ciquor 
jugefefct  wirb,  gebläut  unb  $erna$  im  ^djatten  abgetroifnet. 

SÖill  man  hingegen  Dergleichen  SQBaare  mit  aBaljenüber* 
brurf färben  (Soubassement)  oerfer)eu,  fo  werben  nad)  bem  legten 
Reifen  unb  21btrocfnen  bie  farbigen  rotten  unb  violetten  giguren  mit 
t>en  geeigneten  0d)u{jpatfen  (ftefK®$u0referoen)  gebeeft,  unb  tuitteljt 
SBaljenbrucf  na4)jter)enbe  jarte  Überbrutffarben  nod)  SBiUfür  gegeben, 
nimlic^:  (Sifenc&amoie,  (Eatedjubroun,  »ronce,  <£t)romgrau,  dfyrom* 
grün,  3nbigogrün  unb  83lau,  welche  ftd)  am  angeführten  Orte  »er* 
jeidjnet  pnben.  gür  bie  3üumination0au$fd}mücfung  werben  na$r)er 
oiefelben  (Sinpaßfarben  eingebrueft,  Die  bei  ber  SQBeißbobenauSarbei* 
tong  angegeben  finb,  aud)  ganj  nad)  berfelben  21rt  ber)ant>elt  unb 
tntioicfelt. 
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93eim  Mofa*  unb  violettem  2Bal$enüber  t>ru  cf  wirb, 
nac&bem  ber  93orbrucf  unb  bie  &afen  für  bie  (Sinbrutf färben  gegeben 
jin b/  vor  bem  Äu^fot^en  unb  &rappfdrben  bie  @d)u|jpajte  eingebrucft, 
alöbann  ber  rot  Je  ober  violette  Überbrucf  gereicht/  unb  bie  Sarben  gu< 
fammen  im  Ärappbabe  gefärbt 

2>ie  Überbrucf  bajid  für  »Höfa  bcjte&t  aud 

3  Wag  effigfaurer  £&onerbe  9U.  2, 
12  Wag  Sajfer, 

V,  Wafl  SIMau&oljbrüJe  mit 

4  $funb  ®tdrfe  verbieft. 

£ie  Sßaare  wirb  nach  bem  £u(>fot£en  vor*  unb  aufgefärbt, 
fceim  93orfdrben  wd&renb  2l/k  ©tunben  bie  50  @r.  9t,  beim  Auf- 
färben hingegen  bis  55  @r.  9(.,  unb  in  biefer  Temperatur  eine  £a(be 
©tunbe  lang  ermatten.  3n  ben  übrigen  Operationen  unb  Wanipula» 
tion6verfa£ren  aber  eben  fo  wie  achte  SBeigbobenwaare  beraubet*,  wo» 
na  er;  bie  achten  SHuwiNGtiondfarbeu  gegeben  werben. 

gür  ben  violetten  Überbrucf  iverben  1  y4  9D?a^  SQiolett* 
Worbant  9ir.  3  unb  1  Wa|j  einfache  a3lau£ol$brü&e  mit  9  3Raß 
©ummiwajfer  verfemt ,  unb  von  biefer  3«fammenfe(>ung  5  Wajj  mit 
7'/a  Wag  ©ummiwaffer  gefcbwdeht  für  ben  2>rucf  verwenbet.  Da$ 
gdrben  mit  ber  angemefienen  Wenge  Ärapp  wirb  wie  bei  ber  deuten 
SEBeijjbobenfabrifation  mit  einem  Wal  vollbracht/  bann  bie  erfle  (Sei* 
fenpojfage  bei  50  ©r.  9t.  gegeben.  3um  9tojtren  wirb  nur  l/4  <pfunb 
SKofagefolj  mit  7»  ^funb  ®eife  genommen/  unb  bie  lejjte  ^eifenope* 
ration  bei  45  ©r.  91.  vorgenommen.  Sie  3Nl,™mofionöauö<ub?itung 
mit  achten  garben,  tfl  ber  ber  SßBeijjboben  vollfommen  gleich- 

Seine  baumwollene  Woujfeline  unb  SoconnrtjtofF*  werben,  wenn 
man  fie  in  bergleidjen  Rathen  coloriren  will/  ganj  auf  biefe  Urt 
be&anbelt. 

7 V,  u  n  b  7'/4  breite  b  a  u  m  w 0 1 1  e  n  e  ©  e  w e b  e  f  u  r  $ a  (*« 
t  ü  d)  e  l  in  ben  n  d  m  l  i  d)  e  n  farbenreichen  2(  u  6  a  r* 

b  e  i  t  u  n  ge  n. 

Tüchelfabrifate  mit  fcorburen  unb  güllungen  in  benfelben  gar* 
benaudarbeitungen  werben  eben  fo,  mit  nur  weniger  2lbdnberung,  t>ar-- 
gejlellt.  £>ie  fchwar$e,  bunfelrot&e,  £ellrot$e  unb  violette  flufbruefba-- 
fen  fiub  ganj  bie  ndmlidjen  wie  für  SBeifjboben.  gür  330  einkitte 
ober  28'/»  2>ujenb  Sücfjel  werben  $um  gdrben  9  9>funb  fein  <Palu$, 
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8»/i  9>funb  fein  ütofi  Hoignonfrapp  mit  V4  $funo  gepufoerter  Äreibe 
genommen,  unb  im  gdrben  ganj  wie  SBcigboben  be$anbelt.  3um  erflen 
unb  jweiten  Reifen  werben  für  jebe  Operation  3  9>funb  ®eife  in  Än« 
wenbung  gebracht,  bad  SKofiren  hingegen  wie  bei  2Beigbobtn  »errie- 
tet, fo  wie  alle  übrigen  3ue>arbeitung6arten  jenen  gabrtfaten,  bie  oor« 
$in  abge^anbelt  würben,  gang  g(ei$  ftnb. 

Darfrettuttg  btt  farbenreichen  tUuntintrten  äcnrfärfrtgrn 
SPteuMe  -  J?atrnne  mit  Rtapp  gefärbt. 

Die  in  allen  garben  moglidjjt  dcrjtfdrbig  auögefü&rte  <D?eub(e* 
Sattune  mit  ©lanjappret  für  @ofa  unb  @cjfefüber$üge ,  Sapeten, 
©arbinen  tc.  werben  tfceifd  in  großblumigen  ober  fTgurirten  ©eifbo« 
benbejfind,  t^eifd  mit  SBafjenüberbrucf ,  t^eild  au  er)  in  Qecfgrunbcn 
borgejlrüt.  Die  Bufbrucfbafen  für  Ärappfarben  ftnb  fofgenbe: 

<Scbi»ar$  Sßorbrucf. 

VU  £0?a#  fclecr>  ober  Sifenbrüfre  5  ©r. 

l'A  9fl<*ß  Mafaur^  ^f«"  &  @r.  fc. 
3  ?ot$  Äupferoitriol  mit 

1  $funb  4  Cot£  ©tdrfe  oerbieft. 

ßrfte«  »ot&. 

2  9Haß  effigfaure  $$onerbe  97r.  I. 
SR«*  Sifenbrü&e  5  ©r.  35. 

V.ö  9D?afj  »tauboljbrüje  mit 
28  Cot£  ©tdrfc  oerbuft. 

3t»eife«  »ot&. 

1  2)?afj  effigfaure  $£onerbe  97r.  I. 
»A  30?aß  SBaffer 

V4  9!)?a&  Ouercitronbrüje  mit  gebrannter  Stdrfe  bru<f« 
reetyt  oerbirft. 

Dritte«  Äorfr. 

7,  90?afj  effigfaure  $&onerbe  SHr.  I. 
2'/,  2ftafj  ©ummiwajjer 
7«  ®?af  »imabrü&e. 
11.  8 
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<SrfW«  ©ioletf.  Uftterfag«ttiofeff. 

V4  «Wag  foltfauree  (Sifen  4  ©rab, 
74  SWop  Sßajfer/ 
7s*  SWflf  aMaufofybrüfe  mit 
12  Cotf  ©tärfe  ©erbicft. 

3»<itr«  Siotett.  tUerbrucfiQiorrtr. 

Vz  3Rag  SOioletlanf«!  9fr.  I, 
V»i  ^fl8  fclaufoljbrüfe/ 
1  SRaf  ©ummiwajfer. 

Senn  ©tfwarj,  crfled  9totf  /  crfled  93io(ett  unb  jweited  9totf 
eingebrutft  fint,  wirb  bie  Saar«  in  einem  luftigen  3t'mmer  S  bi$  4 
tage  aufgefangen,  bann  einen  tag  in  ein  warme«  3immer  gebraut, 
unb  fobann  erfl  ba*  ttitte  9totf  unb  jmeite  ©iolett  eingebrucft.  Die 
ttaare  wirb  fernad)  wieber  wie  oorf  in  S  bie  4  tage  aufgefangen  unb 
2  tage  in  einem  warmen  3  immer  erhalten,  wonach  jum  & unreifen 
gef d) rieten  werben  f an n,  welcfced  bei  65  @r.  9t.  verrietet  wirb.  £d 
wirb  jefct  mogltcfcji  gut  gereinigt  unb  bad  gärben  begonnen. 

3um  Tin  färben  wirb  falb  2iuignon*  9>alu« ,  falb  9tofefrapp 
genommen  unb  für  (entere  6  ^procent  Äreibe  jugefe&t.  ?Wan  gef  t  bei 
20  @r.  9t.  in  oaö  Sfcab  ein,  färbt  wäfrenb  l3/4  ©tunben  bi«  45  @r./ 
weift  */4  ©tunben  in  berfelben  Temperatur/  wafdjt  unb  reinigt. 

3um  2(u6  färben  werben  bie  nämlicfen  0orten  &rapp  genom* 
men,  2  ©tunben  lang  in  fleigenber  Temperatur  bifl  48  ©r.  9t.  ge* 
färbt/  bann  bie  ffidrme  auf  50  ©r.  erföf t  unb  3/4  ©tunben  lang  in 
bem  Söabe  verweilt,  ferauögenommen/  rein  gewafdjen. 

Die  erfre  @eif  enpaffage  wirb  bei  55  ©r.  9t.  wäfrenb  s/4 
©tunben  gegeben,  unb  für  10  ©tücfe  eng(ifcr)  breite  unb  60  Liener 
€Uen  lange  (Ealico  3  <pfunb  ©eife  verwenbet.  Sflacb  bem  Reifen  unb 
SB  a  [eben  wirb  bie  SSßaare  fo  lange  auf  bie  2Meid)wiefe  auägelegt/  biö 
bie  garben  gut  abgefdjönt  unb ber  auögefparte  ©runb  gan$  weif  erfcf)eint. 

Dad  9tofiren  wirb  mit  '/a  9>funb  9?ofagefa(j  unb  74  $funb 
©eife  bei  45  ©r.  9t.  oorgenommen  unb  babei  wie  bei  SBeifjboben 
mantpulirt. 

Die  jweite  ©eifenpaf  fage  bei  50  ©r.  9t.  mit  3  q>funb 
©eife  für  10  ©tücf  galicowaare  gereicht. 

Die  3IIumination«audarbeitung  ifl  gang  bieferbe  wie 
bei  ben  SSBeißbobenfabrifaten,  aucf  werben  nacf  berfelben  2lrt  bie  SBBal* 
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ienuberbrucffarben  gegeben.  SGBenn  man  feie  %abtitatt  in  oerfaV'ebenen 
£>i?cfgrunt>*9}uancen  bar&ußellen  fyat,  werben  gewöhnlich  folgende  Up* 
plicationlfarben  in  Xnwenbung  gebraut/  a(6:  $elle*  (gifencbamoi*, 
tyUet  (Ebfomornbgrün,  fcjeegrau  uno  ®ilbergrau. 

SarfreKiiitg  btt  pta$tt>oütn  »ie(farfcf<jtit  frmtgdflfdbrn 
StteuMefabrifate  mit  3U»mtttarton6au*arbetrunö  burc* 

$ampffarbeit. 

3n  biefen  bem  Äuge  ftch  glanzvoll  fpiegelnben  Drucferieugntjfen, 
foroojl  in  SBeifibobengrunb,  alö  auch  ©ofjenüberbnKf*  uno  licbtfar» 
bigenfcoben,  jeicbnet  ftch  bie  Äattunbrucffabrif  von  &d>(umber* 
9 er,  äöcblin  &  vEorup.  in  äftutyaufen  oorjugflweife  au*.  Die 
fd)önen  gefchmacfootlen  Dejfind  im  großartigen  ©enre  ftnb  meißend  <£r* 
(eugnijfe  be$  genialen  3eicbner6  unb  &lumrnmalere)  $  o  u  r  n  i  a  i  r  e,  bie 
in  foleber  Äudfur)rung,  wie  fie  in  jenem  Drucfetabliffement  auf  bäum* 
»ollene  Stoffe  übertragen  werben/  ftch  a(d  wahre  Äunjrjhicfe  bof umen» 
tiren.  Die  rotten  unb  rofenrotben  garbenabffufungen  erfdjeinen  in  einer 
fo  barmonifefcen  3ufammen(leUiing  uno  «ßollfommenbeit  ^inftc^tltd>  ber 
Farbenpracht,  ba§  man  fte  aI6  War  im  um  für  rotf>e  ^arbenabflufun* 
gen  bureb  Ärapp  erzeugt  betrachten  fann. 

Da  ber  ©lanj  unb  bie  SKeinr)eit  ber  rotten  unb  rofenrotben  Jar* 
ben  in  fo  hoher  53oUfommen^eit  nur  bureb  bie  eractefre  2lue)fi3^rung 
in  allen  9)?anipulation$üerfar)ren ,  bann  bureb  fe$r  langed  ttudlegen 
auf  bie  SMeidjwiefe,  unb  ber  aufraerffamften  «et)anblung  im  Reifen 
unb  Geborten  burd)  boppelted  d^lot^inn  hervorgebracht  werben,  Denen 
violette  Sarben  nicht  in  bem  ©rabe  ju  wiberjleben  oermögen,  fo  fora« 
men  alle  derartige  SReublefabrifate  ofyne  ärappviofett  vor,  unb  bie 
burd)  Ärapp  erzeugten  Sarben  befcbrdnfen  ftcf>  ba£er  auf  @<bwar&, 
©raun,  SRotr)  unb  bie  jarten  rofenrotben  Nuancen,  welche  burch  nach« 
ftejenoeö  Verfahren  erreicht  werben  fönnen. 

93or  Allem  wirb  eine  reine  abfolut  weiß  gebleichte  ©aare  erfor* 
bert,  in  welche  bie  naebfte Jenben  Bufbrucfbafen  in  folgenber  £Rei£e 
burch  ^onbmobel  gebrueft  werben. 

fcafU  für35orbrud»<S(bn)arj. 

2  ÜÄaß  (ol|faurc0  Sifen  14  ®r. 

1  SWaf  ejfigfaured  <£ifen  7  ©r.  33. 

3  CotJ  gepulverter  ©rünfpan  werben  mit 

8* 
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8  Cotf  SBBetjcnme^t  unb 
24  Cotf  @tdrfe  oerbtcft,  nacr)  bem  93erfocr)en 
1 »/,  2otf  fcaumH  eingeruf  f  r. 

(S  r  jte*  »  ot  b. 
2  Wajj  effigfaure  $  Jonerbe  10  @r.  SS. 
V4  9Rag  SÖimabrufe  mit 
8  Cotf  SGBeijenmefl  unb 
24  eot^  ®tärfe  vertieft,  na$  bem  93erfoc$en 
21/*  Cotf  Öalmt'af  eingerührt. 

Sftacfebem  biefe  beiben  iöafen  eingebrueft  ftnb,  wirb  bie  SBSaare 
4  bid  5  Sage  in  einem  falten,  mef  r  feuchten  ald  troefenen  luftigen  83o* 
ben  aufgefangen/  im  Pommer  bei  troefener  warmer  Cuft  wirb  ber 
gußboben  täglich  3*  bie  4  mal  mit  SBaffer  beforengt,  um  feuchte  8uft 
ju  erzeugen.  2lud  biefera  Cofal  wirb  bie  &<aare  nad^  Verlauf  ber  3«* 
in  «in  warme«  3immer  gebraut,  hamit  bie  linb  geworbenen  Hufbruef* 
bafen  ooHfornmen  troefen  werben,  wonach  bie  %afi£  für  bad  (weite 
SHotf  in  folgenber  3ufammenfe£ung  eingebrueft  wirb : 

2  «Wag  effigfaure  £f  onerbe  9  ©r.  95  , 
IV*  Sttafl  «Baffer, 

*/♦  Sföafi  üuercitronbrüfe  werben  mit  gebrannter  ®t4rfe, 
bruefred^t  oerbieft. 

SWaefc  biefem  21ufbrucf  wirb  bie  SBaare  wie  bad  erjte  Wal  4  bi$  5 
Sage  im  SÖoben  aufgefangen,  bann  warm  abgetroefnet,  wonaefe  ^jl 
bie  JBaft«  für  ba«  britte  ober  feile  SKofenrotf  eingebrueft  wirb. 

©afU  für  &eUe*  Äofenreff. 

V4  «Wag  effigfaure  Sfonerbe  9  ©r. 
»/8  üftafj  93imabrüfe, 
*/4  €0?ap  gebrannte  ©tdrfeoerbicfung, 
IV4  ®?aß  frifcr>  bereitetet  ©ummiwaffer. 

3iefe  &rucfbaft*  wirb  mogtidtf  fdjwad)  oerbieft  gearbeitet,  fo 
(war,  bag  ber  gaben  baoon  gan&  burcfcbrungen  unb  bie  Äefrfeite  burcr)- 
nefct  wirb.  Sttaclj  bem  Drucf  berfelben  wirb  wieber  4  bis  5  Sage  auf* 
gefangen,  aldbann  bie  SBaare  in  einem  warmen  3immer  jwei  Sage 
lang  aufgefdngt,  unb  oon  ba  unmittelbar  jum  Äufjfotfen  gefdjrttten. 
9lat  burefc  genaue«  93oü"jief  en  ber  f ier  angegebenen  SWanipulatton«-- 
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rerfa&ren  werben  bie  rotten  garbenabflufungen  nad)  bem  Ärappfdrben 
in  fo  entfprechenber  9GBeife  erlangt. 

2>t>  effigfaure  XJonerbe  für  bie  rochen  garben  wirb  auf 
nachfiehenbe  SBeife  bereitet : 

34  q>funb  reiner  ganj  eifenfreier  Alaun  werben  in 
28  9ftag  gellem  glujjwaffer  heig  aufgeloft, 
2'/4  $>funb  frnjraUifirte  @oba  (roh(enfduer(iche6  SRatron)  in 
r/s  S^fl§  Saffer  gelöfr,  nach  nnb  nach  in  bie  Xraunauflft» 

fung  eingerührte  jufefct 
34  $funb  »leijucfer  hingugebradjt,  eine  ®tunbe  (ang  ge* 
rü^rt,  unb  u>a>enb  2  Sage  öfter«  aufgerührt ,  wonad) 
man  abttären  t4fit. 
Senn  man  fTo^*  unb  rött)lichbraune  Figuren  anzubringen  hat, 
werben  btefe  nad)  bem  g  weiten  iRoth  eingebrueft,  unb  bafdr  bie  nach* 
(traben  Hufbrucfbafen  oerwenbet. 

Slo&fcraun. 

2  üttafi  effigfaure  fch0"**0*  8  ®*» 
IV«  3»aJ  effigfaure  (Sifenauflofung  4  ©r.  ». 
V«  9D?a|  $(au$o(ibruhe  mit 
10  Coth  SÖeijenmehl  unb 
l  $funb  ®tarfe  oerbieft. 

ftorbfiäjbrautt. 

21/»  SÄafi  ejfigfaure  $honerbe  8  ©r.  83. 

1  9)?aP  ejfigfaured  (Sifen  4  ©r.  ». 
Vis        aMauhofybruhe  mit 

10  Cott)  2Bet$enmet)f  unb 

1  3>funb  ®tarfe  oerbieft. 

£  u  h  f  o  t  h  e  n.  Damit  man  bie  Sföaare  oon  ben  93erbicf  ungflniit* 
teln  unb  ben  mit  ber  gafer  nicht  in  33erbinbung  getretenen  ©afen  mög^ 
ltd>fl  befreit  erhdtt/  wirb  zweimal  gefuhfothet ,  baö  erfle  #?al  bei  60 
©r.  «R.  SßBärme,  wobei  je  2  ©tuet  an  einanber  geheftet  bei  8  Goppel« 
touren  über  ben  £afpel  laufenb  manipulirt  wirb,  bie  fo  behanbelte 
SEBaare  gleich  im  Sfuffe  gefchweift  unb  in  ben  SBafchräbern  rein  ge» 
wafchen  wirb,  ©ad  zweite  £u£fot£en  oerrichtet  man  bei  55  ©r.  9t« 
SBärme,  wobei  3  (Stücfe  an  einanber  gefnupft  8  einfache  Touren  über 
ben  #afpel  gejenb  gegeben,  unb  nachher  nochmals  gewafchen  werben. 
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9&or  färben  im  Ära  pp  bat  f.  Sftan  ge&t  mit  ber  SBaare  bei 
24  ©r.  91.  in  bat»  $aluc)frappbab  ein ,  färbt  in  ber  erjlen  @tunbe  bei 
langfam  aufzeigen ter  Temperatur  bid  40  @r.  9t.,  bie  jroeite  biö  50 
©r.  9?.  unb  erhält  bie  SBaare  bie  britte  ®tunbe  in  berfelben  «Bärme. 
@ie  wirb  jefct  herausgenommen,  im  fließenbem  ©affer  gefc^ioeift  unb 
in  ben  SBafcfcrdbern  gewafcf)en. 

Huefärben.  Daö  2lii6färben  wirb  mit  tfoignon » 9>alu*frapp 
auf  biefefbe  Sßeife  vorgenommen ,  nur  mit  bem  Unterfcbteb,  bafj  man 
in  ber  jweiten  @tunbe  t>a$  Sfcab  auf  55  ©r.  91.  er$6(>t,  nnb  in  biefer 
Temperatur  eine  €>tunbe  lang  per  weift.  SHad)  bem  3u6färben  wirb 
wieber  im  Stoffe  gefcfeweift,  unb  in  ben  SGBafcfcräbern  fo  lange  gewa* 
fdjen,  bie  beim  ?tu$winben  ba$  SBaffer  ffar  ablauft.  Die  Cuanrität 
be*  Jtrapp*  beim  93or*  unb  2luefärben  richtet  fidj  nadj  ben  me&r  ober 
minber  farbreidjen  Deffine,  unb  fonn  bo$er  nirJ)t  genau  angegeben 
werben.  3«  Einern  gaO  barf  übrigen*  bei  biefem  Sabrt'fate  &rapp  ge« 
fpart  werben,  unb  man  oermenbet  benfelben  beim  Auöfärben  jtetd  in 
einem  etwae)  uberwiegenben  93er^ättniß /  um  ein  gan&  günflige*  9*** 
fultat  gu  erhalten. 

grjte*  eeifenbab  Sur  6  @tücf  Stteublef  attune,  bad  ®tücf 
$u  60  SSBiener  Sllen  Cänge,  werben  3  $funb  Olfetfe  genommen,  bie 
SÖaare  *U  £tunben  fang  über  ben  ijafpel  bin  unb  wieber  (aufenb  in 
bem  48  ©r.  warmen  ®eifenbabe  erhalten,  bann  gut  gewofdjen  unb 
fo  lange  auf  bie  8Mei$wiefe  aufgelegt ,  bid  ber  ©runfc  oollfcmmen 
weiß,  unb  bie  färben  bie  genugfame  @d)önung  burc^  bie  Cuft  er£al» 
ten  Jaben. 

3weite6  ©eifenbab.  SSBenn  bie SBBoore  Durcfo 2tuMiegen  auf 
ber  Jöuntbleicfce  i$re  entfpred>enbe  Cuftfd)onung  erlangt,  wirb  bie 
zweite  ©eifenpaffage  oorgenommen.  hierfür  werben  2  7,  q>funb  $uoor 
in  SBaffer  gelofte  ®eife  bem  <Babe,  weldjee)  auf  50  ©r.  9t.  erwärmt 
wirb,  gugegeben,  bie  SBaare  s/4  &tunben  lang  in  berafelben  erhalten, 
oon  ba  wieber  gewafcfcen  unb  abermals  auf  bie  3MeicJ)Wiefe  aufgelegt, 
auf  welker  fie  fo  lange  audgefpannt  liegen  bleibt,  bie>  (ie  für  bad  9to(u 
ren  reif  genug  ift. 

Da«  mofiren  wirb  bei  45  ©r.  ©arme  in  ber  Dampffufe  mit 
5  Abteilungen  oorgenommen,  wofür  bad  £ab  auf  folgenbe  SGBeife  ju* 
gerichtet  wirb.  99?an  gibt  juerjt  y4  9*funb  tn  SBaffer  gelöfte  <§eife, 
rü^rt  gut  bur$  etnanber  unb  gießt  unter  beftänbtgem  Umrühren  24 
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Sott)  SHofagefalz  ein.  3n  jebe  2lbt$eilung  ber  Dampffufe  wirb  ein 
@tiicf  ffiaare  gegeben,  unb  bei  fd>neUem  J*>in*  unb  SÖieberbrefcen  fo 
lange  im  SÖabe  erhalten,  bid  bie  rotten  garben  in  Orange  oerwanbelt 
ftnb.  9)?an  get)t  je$t  fcfcnell  bamit  {terauO,  fc^metft  im  glujj  unb  wafcf)t 
in  ben  3Bafd)räbern,  fefct  $ernac$  bem  &abe  wieber  etwad  ®eife  unb 
Öfofagefalj  ju  unb  roftrt  nod)  eine  zweite  Partie  SBaare  auf  biefelbe 
2Crt.  «Sollten  bie  rotten  garben  naefc  bem  Budwaföen  ntd^r  orange 
genug  fein,  fo  wiebertjolt  man  ba«  9lo|iren  nod)  einmal  btO  zu  bem 
bejt im  raten  $unfr,  wetl  ed  immer  (teuerer  tjl  biefe  Operation  zweimal 
fcfemdcfcer  oorzunefmen,  als  ju  flarf  bei  einem  9)?a(e,  inbem  buref)  ein 
Zu  ftarfed  SKoftren  bie  garben  if  ren  fdjönen  @lan$  im  baraitf  folgen- 
ben  ®eifenbab  leidet  verlieren.  Der  richtige  Moment  beim SRoftren  läßt 
ftd)  nur  burefc  Übun&  erlernen,  unb  £a*ngt  von  bem  «Beurteilen  be« 
Buge«  ab. 

Dritte«  @eifenbab.  gur  6  @tücf  9??euMefattune  werben 
8  <frfunb  Ceife  genommen  unb  bei  55  ®r.  9t.  8/4  &tunben  (ang  ge« 
feift,  bann  möglich  rein  gemäßen  unb  ber  CEinmirfung  ber  Suft  burd) 
3u6legen  auf  bie  $&leid)wiefe  fo  lange  unterzogen,  bio  bie  garben  in 
tyrem  $öcfcf!en  ©lanz  erfdjeinen.  dufe^t  mirb  bie  SBaare  rein  gewa» 
fcfcen,  aufgefangen,  abgetrocknet,  unb  für  ben  3Uuminationdeinbru<f 
£ergerid)tet.  Die  3Uumiiiation0einbrutffarben  befielen  meijleit tfceil* 
in  Dampf-  ober  SEBafd) färben,  bie  mir  in  bem  Kapitel  »über  Dampf* 
unb  2Bafd)farben«  näfcer  fennen  lernen  merken. 

gür  ben  dctytfdrbigen  3Bal$enüberbrucf  werben  bie  rotten  giguren 
burd)  @<fcu£pafte  gefd)ü&t,  alObann  ber  Überbrucf  gegeben,  rein  ge-- 
wafdjen,  abgetroefnet  unb  t)ernad)  erjt  bie  3Uuminationöfarben  einge* 
brueft  unb  gebampft.  @ilber*  unb  tt)eegraue  ©runbe  werben  gleicfr 
nac$  bem  Dampfen  mittelj!  Decfmöbel  eingebrueft  unb  mit  ben  Dampf« 
färben  juglftdj  gewdjfert.  Die  lefcte  Buricfctung  bejlet)t  in  bem  @tdr* 
fen  mit  Äartcffelftdrfe  in  SBaffer  gefacht,  ber  reined  roeißed  ©ummi» 
wajfer  zugegeben  wirb,  wonach  ber  ©lanjappret  burd)  bie  englifcbe 
©lanjmafctine  erfolgt. 

ÜÄeublefattune  mit  Dunfel-  unb  JJellrofenrot  £ 
unb  zwei  Gated)  u*97uance  n  auOfc^attirt  werben  bie  zum 
(£ated)u*<£inbritcf  mit  berfelben  Sorgfalt  im  Drucfen,  garben,  Reifen, 
3u6(egen  auf  bie  fcleidjraiefe,  SKojtren  tc.  befanbett,  alöbaun  nad)« 
jle^enbe  (Sate$u  färben  eingebruef t. 
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ttuuNfeaf  eftubraun  fflr  3 1  au  re  n  u  n  t  e  r  I  ag  e. 

1  $funb  (£ated)u  wirb  über  bem  geuer  in 

V/t  9D?a§  SBaffer  gefd)moIften ,  bur$  ein  ®ieb  gefölagen, 
bem  2tbfub 
8  8ot$  ©almiaf  unb 
3  C'ot$  ©rünfpan  jugefe^t^  bann  mit 

15  Sotfr  etdrfe  »erbitft  unb  falt  genifrt. 

9?a<$  bem  Drucf  wirb  bie  SSBaare  $wei  Sage  in  einem  warmen 
3immer  aufgefangen/  unb  bann  erfl  bie  feile  catedjubraune  garbe 
etngebrutft. 

%eUc  (Satecfeufarbe. 

16  2otf)  Gatedju  in 

2  ÜÄap  SSBajfer  über  bem  geuer  gefd^moljen,  burcfc  ein  ^ieb 
gert lagen,  in  bem  2lbfub 

6  Cotf  ©afaiiaf  unb 

2  Cotf  ©runfpan  gel$(t,  mit  ©umrni  brucfred^t  vertieft, 
unb  jule&t 

V4  SWaf  ejftgfaure  Sfonerbe  8  ©r.  eingerührt. 

$ur$  einen  geringen  3"fa&  oon  neutralem  boppeften  (Ef  torjinn 
rter  etwa«  geftydrfter  SBimabrufe  fonnen  bie  (Eatecfeu-OTuancen  me£r 
in«  9t6tf  Ii<fte  mobijfcirt  werben.  9iad}  2  bie  3  Xagen  fangen  wirb  bie 
gebrucfte  SSSaare  in  einem  fctywacfcen  boppeldjromfaureu  Äalibabe  bei 
35  ©r.  9t.  pajfirt,  gewafäen,  bur$  ein  leid)teö  @etfenbab  bei  45  ©r. 
genommen,  wieber  gewaföen,  unb  bie  fernere  3iiricfctung  gegeben. 

Sfteublemußer  in  brei  rofafarbtgen  3bßufungen. 
©or&rucfbafi«  für  erfte«  9lpf&. 

1  ÜRag  ejfigfaure  Sfonerbe  Sttr.  1. 

1  »       »  »      Mr.  5. 
V«  Sföaf  fcimabrufe  mit 

6  Cotf  SBeisenmefl  unb 
24  Cotf  ®tärfe  oerbicft,  nac^  bem  93erfo(fcen 

2  Cotf  Calmiaf  eingerührt. 

1  SftajJ  efllgfaure  Sfonerbe  SNr.  l, 
1  ü^aff  SBaffer, 

V4  Sttafl  £tuercitronbrufe  mit  gebrannter  @ttfrfe  bruef* 
reeft  berbieft. 
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Dritt*«  »ofp 

V,  9Ra£  effigfaure  Sfonerbe  3?r.  1. 
V,  90?a§  »rimabrü>, 
2  Vi  ®?a0  ©ummiwafier. 

SÖenn  bie  SSBaare  mit  bem  erjten  9totf  gebrucft  ifl,  wirb  fte  3 
Sage  in  einem  luftigen  ttoben  aufgefangen ,  oon  ba  in  ein  warraed 
3immer  gebracht ,  bann  baf)  zweite  9totf  gebrucft,  wieber  fo  lange 
aufgefangen,  wonach  bad  Dritte  9totf  einge&rucft  wirb.  jDie  SBaare 
mto  nun  3  Sage  aufgefangen ,  bann  2  Sage  in  einem  warmen  3im-- 
raer  erraffen  unb  jum  zweimaligen  Auf fotfen  unb  zweimaligen  Ärapp« 
färben  gefcfcritten.  2)a6  erfie  Äuffotfen  wirb  bei  55  ©r.  9t.,  bad 
Zweite  bei  50  ©r.  91.  »errietet,  unb  bat*  gärben  mit  Äoignonfrapp 
wlljogen. 

Sur  10  @tucf  SReubfefattune  werben  zum  erjten  Reifen  3  $funb 
©eife  genommen/  bei  65  ©r.  fßdrme  */4  ©tunben  lang  in  bem  SÖai>e 
oerweilt/  unb  zum  9toftren  r/4  $funb  9tofagefaIz  mit  Vi  $funb 
fceife  oerwenbet.  2>ad  zweite  Reifen  wirb  mit  8  $funb  0eife  bei  78 
©r.  9t.  ooflbracfct,  bad  93ab  bie  z«m  Äocfoen  erbifct,  unb  eine  Viertel« 
ftonbe  lang  focfcenb  erhalten.  SBenn  ba*  zweite  Reifen  im  gefctjlojfe* 
nen  2(x>totrfeffel  gegeben  wirb,  fo  erfreuten  bie  rotten  garben  nocfe 
gfanjooüer. 

93on  ausgezeichnetem  (Effeft  erföeinen  bie  «Dteublemujter  in  brei 
wfafarbigen  abjiufungen,  wenn  bie  farbigen  giguren  burd)  £>d)u$* 
pajle  gebebt,  unb  oermitteljl  Der  SßBalzenbrucfmafdjine  tfpeife  mit  ge* 
raufrerten,  tbeild  uni»d)romorpbgrauen  unb  grünen  Überbrucf färben 
au$gefd)mücft  werben,  ober  au$  burd)  Secfen  mit  bem  Wobei  ber 
grüne  83oben  mit  Üttetaügrün  (ßurrerdgrun)  gegeben  wirb.  £>ie  lefcte 
3urid)tung  befielt  wie  bei  allen  gebrucften  Äattunmeublen  in  bem 
©lanjappret. 

(Sin  färb  ige  figurirte  SD?eublemufter. 

Sie  einfarbigen  «Dfeublemufter,  welche  in  ier«  ober  lanbfcr)aft« 
liaVn  ©egenftdnben  in  21quatinta^anier  oorfommen,  werben  oermit 
teljl  graoirter  ©alzen  mit  ber  SEBafzenbrucfmafdjine  gebrucft.  €»ie  er- 
freuten in  frapprotfen ,  rofenrotf en ,  violetten  unb  braunen  garben, 
welche  alle  mit  5Crapp  gefärbt  jinb.  Sie  Srucfbafen  für  bie  garben 
fwb  folgenbe : 
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$ür  Ärapproff?. 
16  50?ag  efitgfaure  Sbonerbe  9ir.  8, 
l  S9?aß  ®lau$ol&britye  2  @r.  werben  mit 
17«  $>funb  2Bei$enme$(  unb 

5  «pfunb  etärfe  uerbicft. 

5ti  r  Äofenrotfc. 

12  90?a|j  effigfaure  Sfconerbe  SHr.  2, 

4  9)?a|j  SEBojfer, 

1  <D?o0  »lauj>ol$brü>  mit 

1  $funb  ©eijenme&l  unb 
4»/4  $>funb  Stätte  »erbicft. 

Sur  ©  i  o  I  c  l  f. 

wirb  eine  etammfarbe  in  folgenber  3"fammenfe$  11119 

bereitet : 

27,  ü&af  «Dforbant  für  93iofett  «flr.  3, 

2  OTaß  »ton^olibru^e, 
18  90?ag  ©ummiwaffer. 

Crurf ba  fi«. 
8  $Rafj  Etammfarbe  mit 
8  3)?aj?  ©ummiwaffer  uerfefct. 

5«r  ©raun. 

6  9D?afj  effigfaure  S&onerbe  97r.  5, 

4  37?aß  ejfigfaured  (Sifen  5  ©r.  ».  mit 
4  $funb  @tdrfe  uerbicft,  nad)  bem  <8erfod)en 
7x  99?a|j  faljfaure  fc&onerbe  eingerührt. 

Ärapprotfce  2Keubfe  werben  mit  $a(b  (Slfaffcr /  }a(b  Jpof. 
Iänber  Ärapp  mit  8  $rocent  Äreibe  gefärbt,  gefleiet,  unb  fo  lange 
auf  ber  »letdbwiefe  erhalten,  bi*  bie  garbe  gefront  unb  ber  ©run& 
weiß  ifh 

SRofenrotfce  9)?euble  werben  mit  Hoignpnfrapp  gefärbt,  ge* 
fetft,  roftrt  unb  wieber  gefeift. 

©iolette  SWeuble  mit  $alb Gffafler,  $a(b  Äoignonfrapp  unb 
3«faf  oon  Äreibe  gefärbt,  gefleiet  unb  bie  Sorbe  burcfc  auflegen  auf 
b  ie  »Ieidiwiefe  gefrönt. 

35 raune  SKfteubfe  werben  mit  $re*lauer  Ärapp  gefärbt,  unb 
o&ne  ju  f feien  auf  ber  »leid&wiefe  abgetönt,  weil  baö  Äleienbab 
ber  braunen  garbe  na^t^eilig  ifl. 
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fiabtitation  btt  ftenfterrouleou  im  ßorftifefeen,  manrifdbrit 
unb  brjganttnifcfeen  <Befrf>macf. 

2>iefe  farbenreidje  Drutffabrifate,  welche  genttergfaemalerei  imi» 
firni,  werben  auf  breite  baumwollene  ©rwebe  ber  genjlergrojie  ent- 
fpredjenb  ge&rucft.  2>it  dufter  beilegen  größtenteils  im  arefciteftoni-- 
fcfjen  ©efdjmacf,  bie  Raulen  auf  äapitälern  ru$enb  mit  &d}n6rFel« 
wrrf  verliert,  unb  im  3nnern  mit  oerfefciebenartigen  Jigureu  au6ge* 
f4)inücft,  unb  e$  bilbet  bie  3ufammen|]cUung  bet  ÜRufler*  immer  nur 
ein  SKouIeau  für  ftefe.  Sie  fommen  meifi  nur  in  brei  oerfefciebeneu 
Jj>auptfarbenau«arbeitungen  mit  fe$r  fejtem  fteifen  äppret  unb  ihtäge* 
glänjt  im^anbel  oor.  2>ie  2>ar(iellung  berfelben  befte^t  in  golgenbero: 

A.  ftouleau  in  violetter  Aufarbeitung. 

<Borbrutf«S<bn>arj. 

1  «Wag  fcledjbrüfce  6  @r.  93. 

2  9!ftafi  ^oljfaured  gifen  12  @r.  93.  mit 
8  8or$  SBBeijenme&l  unb 

24  CotJ  etdrfe  »erbiefr. 

(S  in  pafjro  f  b- 
2  SDtaf  ejfigfaure  $$onerbe  97r.  3. 
Vs         söimabruje  mit 
6  £ot$  ©eijenraejl  unb 
18  Cotfr  et4rfe  oerbitft. 

2)anf c(  93 i o t e f f. 

1  90?aß  «Oiolettanfafc  Mr.  1. 
l3/4  ©faß  SBajfer  mit 
24  8ot$  §t4rfe  oerbirft. 

<5inbru<f.«Oiolef  t. 

1  9D?aß  SBiolettanfafc  Sflr.  1. 

2  90?aß  ©ummiwafier  mit  fclau^oljbrüfce  geblenbet. 

Sttacr)  bem  (Sinbrurf  ber  oier  wfcfreDenen  fcafen  $ur  <£ntwicfe* 
lung  ber  garbenerföetnungen  wirb  bie  ffiaare  3  bitf  4  Sage  aufge» 
Ngen,  afebann  gefu$fot£et,  im  Ärappbabe  oor«  unb  aufgefärbt, 
bur^ein  JUeienbab  pafltrt ,  unb  fo  lange  auf  bie  33Ieid>wiefe  audge« 
tyt,  bi6  bie  Jarben  abgetönt  unb  ber  ©runb  £ell  weiß  erfdjeint. 
3tyt  erfl  werben  bie  jwei  nachfolgende  fcafen  für  mittel  unb  ganj  fjell 
Violett  eingebrueft. 
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gdr  mittel  öiolett. 

1  Stöaji  «öiolettanfafc  $Hr.  1. 

27«  SÄog  gebrannte  &tarfeoerbicfung. 

3  il  r  e  an  j  J>elt<?$  93  tot  et  f. 

Va         «öiolettanfafc  9?r.  1. 

2  ?ot$  effigfaure  £$onerbe  9  ©r.  58. 
5 •/*  SBafj  ©ummiwaj|er. 

SBenn  bie  bamit  gebrutfte  SGßaare  2  Sage  im  3immer  gegangen, 
wirb  bei  55  ©r.  SR.  gefu£fotf>et ,  im  Ärappbabe  mit  einem  ÜÄale  ge« 
färbt,  bann  geffeiet,  unb  wieber  fo  fange  auf  bie  R3feid^mtefe  auögt 
legt,  bie  bie  Sarben  burcr)  bie  Cuftfödnung  i$ren  @ian$  erhalten  unb 
ber  ©runb  ooUfommen  rein  weiß  erfcr)eint,  wo  na  er)  bie  3üunttnation$ 
farbeu,  nämlicr/ :  ©*lb,  £(au  unb  ©rün  eingeörueft  werben. 

(Selbe  (Sinbrucffarbe. 

6  *D?aß  ©elbbeerbrüfce  von  2  $funb  perfifdjen  ©elbbeeren, 

1  ^Pfunb  2lfaun  mit 

4  9>funb  ©ummi  oerbieft,  falt 

6  Cot£  Sinnfalj  eingerührt. 

©laue  (Sinorutf  f  atb  f. 
8  Cot£  ®tdrfe  mit 

1  üttafj  SGBajfer  jumÄIeifter  geformt,  oomgeuer 

2  Cot£@al$fäure  bin$ugebra<fct  uuo  falt  gerührt.  Wlan  fefct 
jefct  fo  oiel  in  flüjfigem  boppelten  <£blor$inn  eingewei^* 
teö  $>ariferblau  $inju,  ald  mau  bie  blaue  garbe  geller 
ober  bunffer  ju  haben  wünfdjt. 

QJrünc  ©inoruef  färbe. 
2  9J?aji  SStafler, 

16  Cot£  boppelcrjromfaured  Äali  werben  mit 
16  CotJ  ®tarfe  oerbieft,  na  er;  bem  Srf  alten 
17«  9>funb  fcleijucfer  eingerührt. 

93on  biefer  3ufaramenfefcung  nimmt  man  nur  fo  oiel/  als  man 
für  ben  täglichen  ©ebraueb  bebarf,  rür)rt  ^ariferblau  in  liqiiibem 
<£$lor$inn  eingeweiht  fo  oiel  hin&u ,  ald  man  baö  ©rün  heller  ober 
bunfler  $u  haben  wünfefet.  SSBeil  biefe  garbe  im  2B äffern  nadjbunfelt, 
wirb  fte  fleid  geller  für  ben  Drucf  gepellt.  Sad  2ludwdffern  wirb 
in  fliefenbem  SSBajfer  oorgeuomraen ,  man  fpült  8«  bie  lOuttal  barin 
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$in  unb  wieber,  bringt  bie  SÖaare  auf  bie  <pantfcr)taff  l ,  pantfcfct  mit 
vielem  SSSaffergugieflen  einmal  burd),  winbet  auö  ,  wonach  g(eicr)  flarf 
gfjjdrfr,  in  ber  SQBdrme  abgetrocfnet  unb  £erna<fc  ber  (Btaniappret  wie 
(ei  ben  Sföeublefattunen  gegeben  wirb. 

B.  Rouleau  in  Oliorn/H  Umarbeitung. 

SB  orbrutf  »£d)n>arj. 
SEBte  bei  violetter  Aufarbeitung. 

£>u  nfelro  tb. 
3«A  S0?ag  effigfaure  $$onerbe  Sflr.  5. 
V,  SOJaf  SEBaffer, 
Vs  ®faf  ißimabrüje  mit 
8  801$  $Bei$enme$(  unb 
l1/»  ^>funb  0tdrfe  vertieft/  $alb  fa(t 
V8  Sttag  falveterfaure  $£onerbe  eingerührt. 

hellrot b-  Breite*  Wotb- 
V»  99?aß  effigfaure  $£vnerbe  Wr.  1. 
V8  90?afJ  ©imabrüfre, 
33/8  ^«f*  (Summiwaffer, 
/iö  9Wag  falveterfaure  $£onerbe. 


©  t  o  I  t !  t. 

1  90?aJ  ffliolettanfajj  D?r.  1, 

2  S9?aß  ©ummiwaffer. 

Sftacfc  bem  ©rucr5  unb  einigen  Sagen  Jpdngen  wirb  bie  £Baare 
jWeimal  gefu$fot£et;  baö  erfle  SÜ?aI  bei  60  (3r.,  baa  jweite  Sttal  bei 
55  ©r.  SK  £ad  Äravvfdrben  wirb  mit  gleichen  Stetten  fein  unb  mit' 
teffein  Avignonfrapp  burd>  93or*  unb  Xuäfdrben  verrietet,  nad)  bem 
Sarben  bie  SÖaare  im  Äreienbabe  gereinigt/  auf  bie  Jfcleidjwiefe  au** 
dflegt,  biö  ber  ®runb  ganj  weiß  erfd)eint,  bann  in  einem  feilten  Reifen* 
babe  bei  50©rab9ieaumur  3/4§tunbf  n  (ang  be banbeft  unb  wieber  fo  lange 
auf  bie  fcleicfrwiefe  aufgelegt,  bid  bie  garben  burcr)  bie  Cuftfcfconung 
tyren  ©lanj  erreicht  tyaben,  wonacr)  ©aftd  für  ©elb  unb  Oliven  einge» 
brueft ,  unb  im  Ouercitronbabe  bie  garben  entwickelt  werben. 

<5aftö  für  QJ  elb. 
3'/i  SRajj  effigfaure  ££onerbe  9tfr.  7  mit 

3  9>funb  ©ummi  verbieft. 


Digitized  by  Google 


126 

«Bofie  für  Oliven. 

\lU  SRaf*  (Stfenbrü^e  4  @r.  «3. 
3/8  9Kaf  effigfaure  Sfronerbe  SWr.  7. 
31/«  ÜRaj*  ©ummiroafler. 

9fad>  einigen  Sogen  be*  Drucfd  wirb  bie  SSBaare  in  einem  55  @r. 
Reifen  £feienbab  bura}genommen/  im  gfufie  gefdjroeift/  in  ben  SBafaV 
räbern  rein  geroafdjen,  bann  in  einem  Ouercitronbabe,  in  welchem 
ber  ©erbftoff  burd)  t&ierifdje  Ceimauflofung  gefällt  werben,  gefärbt, 
auf  bie  «Meidjmiefe  aufgelegt,  unb  julefct  £(au  wie  in  bie  oiolette 
SRouIeau  eingebrutft/  welche«  auf  ©e(b  gebrucft  ©run  bilber,  auf  SBeig 
hingegen  ©lau  barfhllt. 

C.  «Kouleau  in  grauer  Aufarbeitung. 

Die  Ärappfarben  unb  bie  93e$anbhtng  nad)  bem  färben  ftnb  ber 
vorigen  Aufarbeitung  gan$  g(rid).  Die  nadj&erigen  (Sinbrucffarben 
bura>  bad  gäcben  im  Ctuercitronbabe  ftnb  nadjjtejenbe: 

2Bie  bei  ©lioen  SRoufeau. 

(Srftefi  öraw.  Dunfefgrau. 

I  Va  9)?a0  Joljfaured  <*  ifen  8  ©r. 
I1/,  90?afj  aBaffer  mit 
18  Sot$  $Rei$enme$(  unb 

12  ?ot$  ©tärfe  oerbicft,  mit  öuercitronabfub  gebfenbet. 

3n>eife6  ©rau.   <0tt 1 1 e l  G  r a u. 

1V4  SÄaf  effigfaure*  (Stfett  3  ©r.  93. 
3  2Raji  ©ummimaffer  mit  Cuercttronabfub  gebfenbet. 

Drittes  Grau.   $eUe«  ©rau. 

1  S0?ag  effigfaured  (Sifen  3  ©r.  93. 
8V2  SWaf  ©ummiwafler  mit  üuercitronabfub  geblenbet. 
Sfladj  bem  ginbrutf  unb  breitagigem  Rängen  wirb  bie  SBaare 
in  einem  65  ©r.  Reißen  Äu£fot£babe  abgezogen ,  gut  gereinigt/  im 
Ouercitronbabe,  bem  ber  ©erbftoff  entzogen  werben,  gefärbt/  geiva» 
fd)<n,  auf  bie  %lei$roiefe  gelegt/  bann  trotfen  flucfroetfe  gefleiet,  wie« 
ber  gemäßen  /  getrocfnet/  blau  eingebrucft/  gewäffert,  geßärft  unb 
bie  ©lanjappretur  gegeben. 
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Mxappvotyt,  »iotette  unb  bräunt  einfarbige  Sttttgnonerrc- 

&tudfoa*tt. 

Unter  ber  Sßenennung  SWignonette  werben  in  ben  Äattunbrucfe- 
reim  Hein  ge  muflerten  metfr  flarf  gebeerte  SEBalgenbrucfroaaren  oerflan* 
ben.  £ie  mit  Ärapp  gefärbten  geidmen  fid)  in  ifren  gorben  bura> 
&auerfaftigfeit  au£,  unb  werben  auf  folgende  21rt  bargeßeHt. 

£rapprot$e  SRigno nette.  £ie 2(ufbrucfbaft6  für  bie  fcin* 
fcung  be$  rotten  Ärapppigmentd  burd)d  Sdrben ,  befielt  in  ber  effifl* 
fauren  Sfonerbe,  bie  tfeifd  mit  ©tdrfe,  t&eild  gebrannter  ©tärfe, 
tfeif*  mit  ©ummi  für  ben  Erlief  oerbieft  wirb.  Sur  frapprotf  e  ÜBigno* 
nette  bebiene  id>  mid)  ber  nadtfefenben  3ufammenfe£ungen. 

DrutfbafU  9*r.  1.  in  £t5rFe*erbicrung. 
10  SRafj  effigfaure  Sfonerbe  6  ©r.  93.  97r.  2, 

1  9J?ag  SBimabrüfe  2  @r.  fc.  mit 
20  tfotf  3Beijenmej>l  unb 

3  $funb  etdrfe  »erbieft. 

X>rutfbafi6  91  r.  2  in      <Sr  f  everbief  ung. 

15  «D?a§  SÖaffer, 
3'/,  $funb  21laun, 

2  «pftinb  25  Cot^  $ölet>cfer, 

1  $?a§  8Maufoljbritye  werben  mit 

4  ^funb  22  2otf  ©tdrfe  oerbieft  unb  falt  gerü&rt. 

Drucfbafi«  mit  (Summt  vertieft. 
15  SO?ap  effigfaure  Sfonerbe  8  ©r.  93.  Sflr.  2, 

2  ÜÄafl  33imabrübe  werben  mit  ©ummi  brucfrecfyt  oerbieff. 
Sttacr)  bem  X>rucf  wirb  bie  SEBaare  4  bid  5  Sage  in  einem  tuftt-* 

gen  Simmer  aufgefangen ,  bann  in  einem  warmen  erwdrmt/  jweimal 
im  Äuffotfbabe  abgezogen,  mit  falb  (Slfaffer,  falb  Jjoüdnber  Ärapp 
unb  3ufafr  oon  10  «procent  Äreibe  wdfrenb  3  ©tunben  bid  75  ©r.SK. 
gefdrbt.  @tarf  gebeerte  «30?ufrer  werben  oor*  unb  audgefdrbt,  unb  bie 
Spenge  be$  ärappd  ben  üftuftern  entfprecbenb  bemejfen. 

SWatfc  bem  Sdrben  wirb  gerietet,  bie  SBaare  auf  bie  93(ei$wiefe 
aulgelegt,  unb  fo  lange  liegen  geladen ,  bid  bie  S«r^  gefront  unb 
bie  weißen  Objefte  feil  erfefeeinen.  3n  mannen  Sailen  wirb  aud>  ge* 
feift,  um  ber  rotten  Sarbe  eine  anbere  äbjlufung  ju  geben. 

Violette  9tt  i  g  n  o  u  e  1 1  e.  Sur  orbtnäre  baumwollene  ©ewebe 
famt  V/t  bi«  2  ©r.  33.  (larfe  foljejfigfaure  Sifenauflofung  mit  ©tdrfe 
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ober  gebrannter  @tdrfe  oerbtcft  oerroenbet  werben,  gur  feine  (Ealico 
hingegen,  um  ein  fdjöneö  unb  gldnjenbed  Violett  $u  erhalten ,  rauf 
bie  Söerbitfuag  mit  ©urami  oorgeuommen  werben.  Drbindre  $8aare 
wirb  nad>  bem  Ärappfdrben  bloß  gefleiet  unb  auf  ber  SBletcfcwiefe 
gebietet. 

Drutf  bafU  für  fein  93  t  o  f  e  e  t 

17*  9J?ag  93iolettanfafc  <ttr  2, 

1  99faß  5blaufol$brüfe, 
81/*  90?aß  ©ummiwajfer. 

SSBenn  man  bte  garbe  feiler  wunfcft ,  wirb  mefr  ©ummiroaffer, 
foll  fte  hingegen  bunfler  fein,  mefr  oiolett  9D?orbant  genommen,  gein-- 
oiolett  gebrucfte  SBaare  wirb/  nacf)bem  fte  $wei  Jage  gegangen,  bei  55 
©rab  SKeaumur,  mit  4  £>oppeltmiren  gefuffotfet.  3unt  gdrben  für  8 
©tticfe  (Ealico,  bad  @tucf  ju  60  Liener  (£Uen  Cdnge,  werben  18 — 24 
9>funb  fein  2l»ignon-9Muöfrapp,  je  nadjbem  Uid)U  ober  fdjwere  9)?u* 
f!er  ju  färben  fmb,  genommen.  3ttan  gebt  bei  24  ©rab  Sßdrme  in  bad 
S8ab  ein,  fdrbt  bte  erfte  ®tunbe  bid  45  ©rab,  bte  jweite  bis  55  ©rao 
SKeaumur  unb  weirt  brei  «öierteljlunben  in  biefer  Temperatur. 

£ad  er  fte  ®eifenbab  wirb  bei  45  ©rab  mit  2  $funb  @eife 
gegeben ,  bann  bie  3Baare  auf  ber  ©leicr)e  fo  fange  erhalten  t  btd  bie 
garbe  f(ar  unb  bie  weißen  Objefte  fett  erfcr)einen,  wonach,  wenn  e$  notf  ig 
wirb,  wieber  ein  feicrjteö  ©eifenbab  bei  45  ©rab  gereift  werben  fann. 

€ine  mefr  in'd  fcldulicfce  fpielenbe  oiolette  garbe 
wirb  erhalten,  wenn  4  9D?aß  foljfaured  (Sifen  im  Minimum  ber  Orp* 
taüon  oon  9  ©rab  SÖaume'  ©tdrfe  mit  8  9)?aß  ©ummhuafl>r  oerfefct, 
gebrückt  wirb,  nad)  bem  £>rucfe  aufgefangen,  2  üttal  bei  65  ©rab  gefuf* 
fotfer,  bann  10  @tucf  (Salico  mit  5  $funb  (Slfafler  unb  1  $funb  2toignon« 
SHoftfrapp  mit  3/4  ^)funb  treibe  wdfrenb  2  ®tunben  bid60©raboop 
gefdrbt  unb  fernaef)  mit  15  ^funb21oignon--q>aIudfrapp  wdfrenb  brtrr« 
falb  ©tunben  auögefdrbt  werben,  ©leid)  nad)  bem  gdrben  unt>  9Ba* 
fdjen  wirb  bie  SCBaare  bei  45  ©rab  dteaumur  mit  3  $funb  @etfe  eine 
falbe  ®tunbe  (ang  gefeift,  gewaferjen,  burd)  ein  leiste«  (Eflorfalfbab 
bei  30  ©rab  SKeaumur  flucfweife  genommen,  wieber  gewafcfyen  un&  f er* 
nad>  fo  lange  auf  bie  $6(eicr)e  aufgelegt,  bid  bie  weifen  Objefte  flar 
erfcfceinen.  3fl  bie  garbe  ntc^t  bldulicfc  genug,  reicht  man  noct)  eine 
tc^waefee  (Eflorpaflage. 

3n  ber  garbe  fefr  fcf>6ne  oioIette2J?tgnonette  werben  aud) 
erhalten,  wenn  bie  SBaare  nad)  bem  ärappfdrben  unb  Saften  in 
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einem  dußertf  fdjwadjen  (££forfa!fbabe  bei  40  —  45  ©rab  SHeaumur 
SBdrme  fo  fange  $in^  unb  wiebergebrefct  wirb/  bia  bie  weifen  ®re(» 
Jen  rein  erfcfreinen  unb  alabann  erfl  bie2>eifenbdber  gereift  werben. 
3a6  Gtyforfalfbab  muß  Übrigend  fo  fdjwacrj  fein,  baß  man  gefärbte 
2Öaare  o$ne  SHacr)t$eil  für  bie  garbe  felbft  eine  ©tunbe  lang  barin 
liegen  fajfen  fann  SWad)  bem  (SJIorfalfbabe  unb  reinem  SBafdjen  ge£t 
man  bei  30  ©rab  SReaumur  in  ein  ßeifenbab  ein,  in  weldjem  man 
bei  (angfam  auffleigenber  Temperatur  bia  na$e  &u  70  ©rab  Dteau» 
tnur  brei  93  t  er  reift  unben  lang  oerweilt,  £ie  lefcre  @d)önunga- Opera* 
tion  wirb  im  gefcrjfojfenen  floioirfejfel  in  einer  Sauer  oon  britt&alb 
bis  brei  0tunben  bei  einem  2>rutfe  oon  jwei  bia  britt&atb  2(tmofp&d* 
ren  gegeben.  @eife  unb  <3oba  werben  in  einem  93er£dftniff*  »on  3 
&u  l  in  ben  2oioirfejfeI  gegeben.  £)urd)  Hoioiren  im  gefc^lojfenen 
Äejfel  wirb  ein  audge^eicr>net  fc^dned  Violett  erhalten. 

€in  auszeichnet  f^önea  bldulidjea  «öiolett  er$dft  man 
aua)  burcf>  ben  XufDrucf  oon  gereinigtem  £ol$fauren  (Eifen,  wenn 
biefea  auf  folgenbe  Seife  befcanbelt  wirb: 

35  3)?aß  £ol$faurea  (Sifen  12  ©rab  93aume  werben  mit 
5  ^pfunb  feiu  gepuloertem  weißen  2trfenif  unb 
5  9D?aß  £ofjeffig  3  ©rab  über  bem  geuer  gefodjt  unb 
bia  auf  35  $?aß  eingebampft,  bann  in  ein  £6f$erned 
©efdß  gegojfen ,  erfaften  gefaffen  unb  bad  Ätare  für 
ben  ©ebraud}  oerwenbet. 

gür  ben  SBafjenbrucf  wirb  bie  £oljfaure  Sifenauflöfung  l  ©rab 
fcaume'  mit  ©ummi  ober  gebrannter  ©tdrfe  oerbicft,  unb  weil  (entere 
beim  2>rucfen  flarf  fcbdumt,  etwad  Terpentinöl  Augefefct.  gür  ben  fei« 
nen  3ria*  unb  9J?ouffelinbrucf  oerwenbet  man  ©ummi  $um  «öerbicfen, 
um  eine  gang  reine  unb  fööne  garbe  gu  erhalten.  3m  Ärappfdrbebabe 
weilt  man  brei  0tunben  unb  färbt  bia  60  ©rab  SKeaumur.  Wad)  bem 
Sdrben  unb  Saferen  werben  folgenbe  oi  er  Operationen  gegeben: 

1)  (S&Ioriren  mit  (S&lorfalf  ober  (E(>fornatron  bei  32  ©rab  9t. 

2)  ©eifen  bei  45  ©rab  SReaumur. 

3)  ttuaregen  auf  bie  03leicfcwiefe,  woburefc  bie  weißen  ©teilen 
rein  $ell  unb  bie  garbe  lebhaft  gefrönt  wirb. 

4)  (Ebloriren  im  (S^lorfalf--  ober  <£$lornatronbabe  bei  82  ©rab 
SBaume.  £em  (Ebfornatronbabe  gebe  id)  ben  93or$ug  oor  bem  (E^Ior* 
falfbabe.  S5et  Soppetbrucfwaare,  namfiefc  bunfelbraun  unb  otolett,  ge- 

n.  9 
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winnt  bad  Söraun  burd)  bad  Qtyloriren  unb  Reifen  einen  fronen  <@ti$ 
in*  Violette. 

2)ie  frappoioletten  garben  nehmen  einen  Übergang  in'd  lebhafte 
C  i  I  o  an ,  wenn  bie  SBaare  nad)  bem  Ärappfdrben  burcfc  ein  beijkd 
Äleienbab  pajfirt  unb  naej)£er  auf  ber  SMeicfywiefe  fo  lange  abgefcfyönt 
wirb/  bie)  bie  auägefparten  ober  wei£ged£ten  Objefte  oollfommen  wei£ 
erfcfoeinen.  üttan  auivtrt  nun  in  einem  falten  überaud  fcr)wacr)en  falj* 
fauren  »abe,  waföt  fdjnell  auS  unb  pajfirt  burety  ein  leicfctee  trüM 
Äalfmildjbab  ebenfalls  falt,  waföt  wieber  rein  unb  troefnet  in  frei« 
Cuft  ab. 

SHad)  bem  @äurebabe  erfcr}eint  bie  violette  garbe  unfcfceinbflr 
gelblidjgrau ,  wirb  aber  im  Äalfmilcfybabe  augenblicflicr)  im  fdjönjten 
©lanje  alfl  Cila  wieber  fcergefiellt.  Sine  fo  erzeugte  garbe  £dlt  ficb  in 
fodjenben  ©eifenbabe  unoerdnbert. 

@an$  feineS,  $ ar ted  Ärappoiolett  für  üttouffeline 
unb  3 a c o n n e t  im  einfarbigen  2Bal$enbrutf. 

(Sin  überaud  fetned  unb  jarteö  Söiolett  für  Derartige  (Stoffe  wirb 
erhalten,  wenn  bie  Seuge  mit  Oer  folgenben  3ufammenfe£ung  gebrurft 
werben : 

1  9)?aß  gereinigte«  ^oljfauree  Sifen  5  ©rab  «bäume, 
5  2)?ajj  gebrannte  ©tdrfeoerbicfung    $>funb  gebrannte 
®tdrfe  auf  2  $fun&  2Ba|Jer), 
2otty  Äupferottriol, 
4'/z  l?otr>  Äocr;faI$. 
Diefe  3"fammenfe£ung  bient  für  ben  2)rucf  fefowerer  2)e|Jinö; 
für  leichtere  9)?ufter  wirb  eine  £albe  9)?afj  ©tdrfeoerbicfung  weniger 
genommen. 

2>ie  Damit  gebruefte  SEBaare  wirb  nad)  2—3  Sagen  bei  60  ©ra& 
SReaumur  eine  £albe  ©tunbe  lang  gefu&fot£et,  alöbann  gut  gewafdjen 
unb  mit  ?lotgnon  ^aluöfrap»  bie)  $u  einer  Temperatur  oon  65 — 70 
©rab  SKeaumur  gefärbt.  9?ad?  bem  gdrben  unb  SHeinwafcfyen  wirb  bie 
SGBaare  tu  einem  gan$  fd)wad)en  falten  G&lorfalrbabe  (4  Citer  flüfljger 
j>eUer  Qtylorfalf  5—6  ©rab  Sfcaume  in  1000  Citer  SBajfer)  eine  &albe 
@tunbe  lang  bu rd)genommen,  bann  im  glujfe  gut  gefcfcweift  unb  für 
10  ®tücfe  %  breite,  50  (Ellen  lange  SOSaare  bei  60  ©rab  fteaumur 
mit  S'/j  $>funb  Ölfeife  gefeift,  wieber  gewafdjen  unb  £ernacfr  im  ge» 
fdjlojfenen  tfoioirfeffel  für  2O0tücfe  SßBaare  mit  30  $>funb  gepufoerter 
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Äreibe  unb  60  $funb  Proflalliflrter  Po£lenfduerlicher@oba  eine@tunbe 
lang  gePochf,  $erau$genomraen,  rein  gemofd^en  unb  julefct  in  einem 
focbenben  ©eifenbabe  befranbelt.  Sollte  baö  SEBeijj  in  ber  SÖaare  nod) 
ntcr>t  ganj  rein  fein ,  fo  fegt  man  fte  einen  Sag  auf  bie  SÖfeidjwiefe 
ou$.  Senn  bad  ©ejfin,  auf  er  93iolett,  noch  $uce  ober  SRot£  enthält, 
fo  werben  biefe  garben  burch  bie  angegebenen  ^aniputationögdngenicht 
alterirt,  fonbern  im  ©egent$eite  mit  gefcr/öiit. 

3n  ber  Galicobrucferei  uon  $r)oma$  Jponle  uub  (Eomp.  ju 
2Rancr)efier  wirb  ein  oioletted  SrucffabrtPat  in  üttuftern  mit  ©cr)war|, 
Dunfei*  unb  6eü"oiolett  mit  weisen  Dbjeften  in  fo  au  dreier;  neter 
@djön$eit  erjeugt,  alö  e$  feiner  anbern  englifcr)eii  £rucffabriP  btd  je$t 
gelungen  ijt,  benfelben  Cujler  unt>®fan$  r)eroor$ubringen.  gur  bie®u- 
»eriorität  be0  i?o  9  le'fchen  violetten  X>rucf fabrifate6  fpricht  fcfjon  ber 
»eroei«,  baß  bie  gabriP  jtetd  5  Spillinge  me$r  für  bad  gebruefte  @tucf 
&alko  erlangt,  a(6  i£re  SÄitconcurrenten  im  Canbe. 

©ad  bad  s3)?anipulation6oerfa£ren  im  £>rucfen,  oermitteljt  ber 
zweifarbigen  ^a($enbrucfmafd)ine  unb  im  weiteren  «Oerfolge  anbelangt, 
wirb  bei  biefem  gabriPate  bie  moUttt  gigurenunterlage  mit  ber  $eu*en 
Odetten  ©runb-  ober  SBobenfarbe  &ugfeicf)  burdj  ben  £oppelbrucf  ge» 
reicht.  2>er  gigurenbruef  jeigt  ftetd  einen  gewiffen  glufj  an  ben  SKäii' 
bern  unb  oerfchmilst  ficr)  mit  ber  violetten  $obenfarbe  $ur  fdjönjien 
Harmonie.  t>ad  £>ejfin  für  ben  gigurenbruef  muß  feiert  graoirt  fein, 
auch  pnbet  berfelbe  gall  bei  ber  jweiten  2Balje,mit  welcher  ber  violette 
©runb  gegeben  wirb,  jlatt.  fceibe  garben,  bei  benen  bie  fcafie)  in  r)ol$* 
fourem  (Sifen  bejte^t,  beefen  nur  bie  Oberfläche  bed  @ewebe0,  fo  bafj 
bie  Äejrfeite  faum  farbig  &u  erPennen  ijt. 

53on  bem  eigentlichen  93erfa&ren,  biefe*  audgejeicr)nete  2)rucffa' 
briPat  barjuftellen ,  würbe  mir  nur  fo  oiel  befannt,  wad  ©ra^am, 
^ffocie  unb  2)iregent  ber  (Eolorie  im  o n l e'fdjen  (Stablijfe-- 
mente  mir  baruber  perfonlicr)  mitteilte.  Sr  bebient  (ich  ale)  fceije  für 
wolette  garben  be6  ^oljfauren  (Stfend  auf  einer  niebrigen  0tufe  ber 
Orobation  unb  erreicht  biefen  feinen  3wecf  baburcr)/  baß  er  bie  mit 
gebrannter  @tä*rPe  oerbicPte  £ol$faure  (Sifenauflöfung  mehrere  $Bocr)en 
lang  fielen  laßt,  woburet)  ber  3ucferjtoff  ber  @tarPe  bem  r)oljfauren 
Sifen  ©auerjtoff  entjie^t  unb  bie  (gifenauflöfung  in  einen  nieberen 
©rab  ber  Ornbation  verfefct. 

93etm  Srucfen  ber  beiben  violetten  garben  fie$t  ©ra&a™  be« 
fonber.  barauf ,  baß  bie  33aft#  für  bie  Orunbfarbe  nur  ganj  fcfcwach 
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mit  gebrannter  Stätte  in  ttnwenbung  gebracht  wirb.  21ud)  muß  bie 
Sftanfarbe  ober  Daö  Öofat  jum  Srocfnen  fef  r  feig  gehalten  werben,  um 
ben  Tlufbrucf  m6glid)ft  fd)nell  ju  trocfnen,  weil  bei  nieberer  Sempera« 
tur  unb  gu  confitfenter  ©erbicfung  ber  Drutfbaft*  nie  ein  gldn^enbed 
SRefultat  ju  erlangen  ift. 

SBie  ©rabam  jicfc  äußerte,  werben  nad)  bem  Ärappfarben 
unb  nad)bertgem  guten  SBafcbeu  bie  3euge  ftücfweife  in  einem  fcfcwa' 
djeu  (Ebforfalfbabe  bei  45  ©rab  SReaumur  weiß  gemacbt,  aldbann  ge* 
fpült,  im  SBafcbrabe  gewafdjen,  von  ba  in  einem  fcbwacfeen  SBeinfrein* 
baDe  bei  60  ©rab  9?eaumur  bebanbrlt,  wieber  gewafdjen  unb  julejjt 
in  einem  beigen  Reifen  baDe  gefront. 

JWad>  jablreicben  93erfud>en  itf  e£  mir  gelungen/  biefen  fronen 
violetten  ^Drucfarttfel  auf  folgende  2lrt  bar&uftellen : 

£d  werben  2  ©rab  33aume'  ftarPe  burcf)  weißen  3rfenif  gereinigte 
foljfaure  Sifenauflöfung  mit  gebrannter  Ctärfe  verlieft/  unb  bie  oer- 
biefte  (Sifenbetje  4—5  SKod^n  lang  in  einem  füllen  Orte  aufbewabrt 
unb  babei  gut  jugebeeft  erhalten.  Die  rein  gebleicbie  Sföaare  wirb  mit« 
tel|t  Der  zweifarbigen  SBal$enbrucfmafd)ine  auf  foldje  SBeife  gebrueft, 
baß  bie  gtgurenwaljc  ^uerft  £>ie  £>aftä  aufträgt  unb  unmittelbar  bar« 
nad)  bie  jweite  ober  jlloßwat&e  ben  ©runb  gibt. 

Sur  bad  gigurenoiolett  befte&t  oie  Drucfbafiö  aufl  1  9)?aß  oer» 
biefter  (Sifenbafid  unb  7-.3Äaß  SGBaffer;  für  ben  Älojjgrunb  au6  1  ÜÄaß 
oerbicfter  Sifenbafi*  unb  l'/a  ^r>«ri(e  SSBaffer.  fceim  Drucfen  wirb  in 
ber  STOanfarbe  eine  Temperatur  oon  45  ©rab  gegeben,  unb  bie 
fobalb  ber  Drucf  troefen  ift,  in  einem  luftigen  $oben  aufgefaugeu, 
aläbann  in  einem  65  ©rab  beigen  Äubfotbbabe  paffirt,  gleich  barnatt 
im  glujfe  gefcfyweift,  in  ben  SBafdjräbern  gewafeben,  aufgefangen,  ab- 
getroefnee  unb  für  bie  3weifarbenmafd)ine  jum  Drutf  ber  f$war$en 
garbe  unb  ber  weißen  (Snleoage  fergerid)tet. 

Die  we?ße  Suleoage  befteft  in  8  ©rab  fcaume  flarfem  fäufliefcen 
(Eitronenfaft ,  ber  mit  ©ummi  in  brueffäfigen  3»f*anb  oerfe&t  wirb. 
97act>  bem  21ufbrucfe  wirb  bie  SBaare  48  ©tunben  lang  aufgefangen, 
aläDann  im  SRollen-21pparate  bei  55  ©rab  SKeaumur  in  einem  &uf  fotf* 
babe,  bem  etwad  Äreibe  &ugefe(}t  wirb,  burd)a,enommen ,  fobann  mog-- 
lid)jt  rein  gewafd)en  unb  mit  21oignon<^a(udfropp  biet  70  ©rabSReau; 
mnr  wäbrenb  brei  @runben  gefärbt.  9?ad)  bem  gärben  wirb  im  flie- 
genben  SBaffer  gefd)weift  unb  in  ben  2Baf$räbern  fo  lange  gewa* 
fcfcen,  M  beim  2lu*winben  bad  SEBajfer  f(ar  abfliegt. 
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2>ie  violetten  garbentone  werben  nun  auf  na<fcfte$ente  2trt  ge 

1)  Durchnehmen  in  einem  falten  fcfcwadjen  (E^Iorfalfbabe ,  2Ba 
f<$en  in  fliegendem  lEBajjer. 

2)  Reifen  für  10  ©tuefe  (Ealico  bei  45  (Srab  «Heaumur  mit  3 
«Pfunfc  Olfeife  eine  $albe  £tunbe  lang,  Schweifen  in  flietfenDem  2Baf 
fer  unD  SB  ai  eben  in  Den  SßafcbräDeru. 

3)  Durct)pa|]"iren  in  einem  dujjfrji  fcfcwacben  falten  fdjwefelfau- 
ren  »abe. 

4)  Reifen  mit  3  »pfunb  2*üe  bei  45  ©rab  dfraiimur  eine  fcalbe 
§tunbe  lang,  bernad)  <£d)aeifen,  SKaicM  in  beu  SBa|cr;rabern  unb 
2lbtrocfnrn  im  l'ufttrocfen&aud. 

<D?tt  SBeinftein,  nad)  ©ra^am'6  Tingabe,  erhielt  id)  fletd  ein 
öiolett  mit  einem  £tid)  in'd  (ila  ftet)  neigenb. 

»raune  Sltfigno nette. 
T>  r  u  d  b  a  f  i  6  in  £färfe»fr&i<fuiifl. 

6  9J?a0  efftgfaure  S&onerb*"  SHr.  3, 
2  ütfafc  £Btnterrot(>  'ÜnfuJ, 

4  3tta|j  fd)U)ad)e  »lau&oljbrüfre  von  2  $funb  i>ol$, 
2  SWajj  »Biolett  änfafc  SWr.  2  mit 
4  $funb  12  Cot£  @tärfe  oerbieft. 

t>  r  u    6  a  f  i  6  mit  Q)  u  m  m  i  verbiet. 

10  SRafl  effigfaure  $  Jonerbe  9?r.  3, 
2  V»  Ma(J  ©interrotf)  flnfafc, 
2'/,  90?a|j  93io(ett<  Anf<>$  Wr-  2, 
2'/,  30?a&  8Mau$>olsbntye  mit  ©ummi  brutfreefct  oerbttft. 

Die  braungebrueften  93?ignonette  werben  mit  »redlauer  Ärapp 
t$eil$  mir,  tyeilö  o£ne  3"f«&  von  ©iimad)  wä^renb  2</4£tunben  bi$ 
jum  Äo$en  gefärbt,  auf  per  Sßiefe  abgebleicfct,  unb  bann  gefleiet. 

StotifaxbiQt  %&aii*nbtuäfahtitaU. 

Die  zweifarbigen  SBaljenbrucf fabrifate ,  mit  bem  Pigmente  be* 
Ärappd  gefärbt,  erfreuten  balb  in  ©treif',  balb  in  gigurenmufter, 
®d)roar$  mit  9lot£,  ®d)war$  mit  Violett,  »raun  mit9tot£  unb  »raun 
mit  Violett,  welche  oermitteljl  ber  zweifarbigen  SBaljenbrurfmaf^ine 
9«orucft  werben,  uno  in  ben  manni*faltig(ten  Deffin*  oorfommen. 
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X>it  Hufbrutfbafen  bejh^en  in  golgenbem : 

Sur  ben  ©cfcroarjbrucf. 

5  2ftaß  83lecl)brü$e  6  ©rab  Söaume, 
10  9J?afj  £oljfaured  (Sifeu  12  ©rab  mit 
24  Cot&  2Bei$enme$l  unb 

5  $funb  ©tdrfe  oerbicft. 

$ür  bcn  JRof&brncf 

107,  90?aß  efTigfaure  £$onerbe  9U.  3, 
7'A  Wag  0uercitronbrü&e  (30  <Pfunb  SHinbe  für  45 

9D?a&  ?lbf«°)/ 
iy2  $funb  2BeiVnme$l, 
6'/4  ^funb  ©tdrfe. 

£rucffabrifate  mit  fdjwarjen  giguren  unb  jlarfem  rotten  2>ecf» 
grunbe  werben  bei  75  ©rab  SReaumur  gefuftfotfKt  /  wobei  bem  93abe 
etwa*  @umacf)  ober  Ouercitronrtnbe  jugefefct  wirb.  9D?an  gibt  ber 
SBaare,  $u  2  ©tücfe  an  einanber  geheftet,  8  £>oppeltouren  über  ben 
Jpafpel  (aufenb/  fcfcweift  oou  ba  gleich  im  glujj  unb  waföt  in  ben 
SBafcfyrdbern  moglicfefr  rein. 

3um  SSorfdrben  für  ad)t  ©tücfe  <£a(tco  werben  8  $funb 
?loignon-'$alud',  8  $funb  (Elfaffer  Ärapp,  3/4  9>funb  Äreibe  unb  1 
$funb  2>ütttad)  genommen;  unb  wdfcrenb  23/4  ©tunben  in  langfara 
(teigenber  Temperatur  biö  55  ©rab  gefärbt. 

3um  2üi0färben  nimmt  man  biefelbeOuantität&rapp  unb  treibe, 
laßt  aber  ben  ©uma$  weg  2)ie  erfte  ©tunbe  wirb  bid  45  ©rab ,  bie 
jweite  bid  55  ©rab  gefärbt/  bann  3/4  @tunben  bei  55  ©rab  SKeaumur 
erhalten  SWadj  bem  gdrben  unb  Saferen  wirb  gefleiet  unb  auf  bic 
J&leidje  auögelegt,  bie  bie  rot^e  garbe  i£ren  ©fanj  erlangt  unb  bie 
weißen  ©teilen  rein  erföeinen. 

gür  ® dj  w a r  $  m  i  t  Vßiolett  im  zweifarbigen  Streif«  ober  gi ■ 
gurenbruef  befielt  bie  33afi6  für  93iolett  au$ : 
4  9Wafj  <Oiolett*2lnfa&  Mr.  1, 
V«  «Wag  2Mau&ol$brü>, 

6  Sttaji  ©ummiwaifer;  ober  in  l«/a  ©rab  «Saume  ftart 
fem  Joljfauren  Sifen  mit  gebrannter  ©tdrfe  oerbieft. 

9?adj>  3—4  Sage  bed  £rucfen$  wirb  bei  65  ©rab  SKeaumur  ge* 
fur)fot$et,  mit  tfoignon  *Ärapp  wä^renb  3  ©tunben  bia  65  ©rab  9?. 
gefdrbt,  bann  gefleiet  unb  abgebleicfjt. 
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2)ie  braune  £>rucfbaftd  für  ben  3wr  tfarbenbrucf  befielt  in : 
6  Wag  effigfaurem  (Sifen  5  ©rab  ^aurne', 
8  Wag  r  ffigfaurer  t&onerbe  Sttr.  8, 
2  Wag  SBaffer, 
*/a  Wag  i*3laubol$brü$e  mit 
26  2otf)  2Bei$enmebl  unb 
4  ^ßfunt>  6  Hott)  Qtätte  oerbicft. 
©efu$fot$et  wirb  bei  65  ©rab  SKeaumur,   aldbann  mit  falb 
floignon--  unb  falb  &rrd(auer  Arapp  wäfrenb  8  §tunben  bid  75  ©rab 
SReaumur  gefärbt,  gefielet  unb  abgebleid)t  3"  (Ermanglung  einer  Cuft* 
ober  9tafenbleid)e  unb  im  SBBinter  fönnen  biefe  £>rucffabrifate  aud) 
mitteilt  fdjwacfcen  (Eflorfalf  *  ober  (Sflornatronbdber  gebletd)t  werben, 
allein  öie  Sarben  erfaeinen  felren  fo  fd)ön  unb  glänjenb,  wie  burd> 
bie  £uftbleid)e.  3m  brei farbigen  33a(&enbrucf ,  wo  au£er  ben  fier 
bezeichneten  färben  nod)  (£atecf)u  braun  vorfommt;  muß  bem  Äufyfotf* 
babe  cijromfaurcö  Äalt  für  bie  iöefeftigung  ber  (Eatedjufarbe  $ugefefct 
»erben. 

$ramt«  nub  <S$t»atibobtn><$alico  mit  Mvapp  gefärbt  tut* 

tttumtnirter  Sludfdbattirotia* 

&raunboben--(Ea(ico  mit  fd)  warben  93orbrucffigu< 
rcn,  welche  nad)  bem Arapp färben  mit  Arapprotf  verfemen  unb  nad)* 
ge^enba  mit  £ampf'  unb  flpplifationdfarben  aufgearbeitet  werben, 
fleUt  mau  auf  folgenbe  SÖeife  bar: 

<S  ä)  n>  a  r  3  für  ben  93  o  r  b  r  u  cf . 

2  Wag  »lec^brüfe  6  ©rab  fcaume, 
2  Wag  $ol$faured  Sifen  10  ©rab  Söaume  mit 
l»/4  <pfunb  ©tdrfe  oerbicft. 

3Io^braun  für  ben  &e<farunb. 
4  Wag  ejfigfaure  Sfonerbe  9  ©rab  fcaume  Sftr.  8, 
l'A  Wag  foljfauree  Sifen  6  ©rab  fcaume', 
2  V*  Wag  «Baffer, 
Vi  Wafj  OMaufofjbrüfe,  mit 
2  $funb  20  Cotf  @tärf t  uerbicfr,  vom  geuer  genommen, 
y4  Wag  faljfaure  fcfonerbe  jugefefct  unb  falt  gerührt. 
£ie  gebrucfte  SÖaare  wirb  5—6  Sage  aufgefangen ,  bann  jwei 
^ftl  bei  70  ©rab  ©arme  gefuf  fotfet,  baö  erfle  Wal  8  etücf«  mit  8 
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©oppeltouren,  baö  anbere  SWal  6  ©tücfe  mit  3  £oppeltouren  über  ben 
Jpafpel  laufenb  genommen  unb  nact)£er  gut  gewafd)tn.  3"m  Verfär- 
ben für  10  ®tücfe  Galico  werben  10  $funb  ipoüänber,  10  $funb(£C* 
fajfer  Ärapp,  8  $>funb  ®umact)  unb  lT/4  $funb  Ouercitrourinbe  ge- 
nommen; bei  24  ©rab  SReauinur  in  baö  Ärappbab  eingegangen,  im 
Caufe  oon  jwei  ©tunben  $ur  £ocfct}i|je  gebraut  unb  5  QÄmuten  lang 
gefönt. 

3um  2ludfdrben  nimmt  man  15  $>funb  (Sifajfer  Ärapp  mit  5 
9>funt>  @umad)  unb  färbt  wie  beim  Vorfärben.  &ie  gefärbte  25a are 
wirb  im  gluffe  gefpült  unb  fo  fange  in  ben  £Bafd)räbern  gewafcfcen, 
bie»  bao  SfiBafler  beim  2lu3winben  t)ell  abfliegt,  unb  bann  getrocfnet.  9Äan 
brutft  jefct  bie  föafiö  für  *Hot£,  befle$enb  in  ejfigfaurer  fcbonerbeSflr.  5 
mit  ©tärfe  oerbicft  ein,  fu&fot&et  nach  einigen  Sagen  bei  60  ©rat) 
Stfeaumur,  färbt  10  <£tücfe  Galico  mit  10  ¥funb  Boignon-tfrapp  unb 
3  ^funb  Äleie  wäjjrenb  jwei  ©tunben,  wonad)  man  15  9Q?inut<n  lang 
fochen  läßt. 

33ei  i&raunoorbrucf  unb  Decf,  wo  ber  braune  ©runb  fefce 
bunfel  gewünfefct  wirb,  enthält  bie  Hufbrucfbafie  me£r  t)ol$fauree  (Si-- 
fen,  ber  Sfluance  ber  bunfeln  jjarbe  entfprecfcenb;  man  fe&f  bem  $wei* 
ten  Äu^Pot  Jbabe  etwae)  ©umach  $11  unb  »erfährt  in  allem  Übrigen  wie 
gort)in. 

iöei  @ cfywar  joorbruef  unb  braungebeef  ter  äBaare 
fote^er  SOTufter,  wo  ber  Vorbrucf  oiel  gleifch  enthält  unb  ber  £>ecfer 
Ieid)t  treffen  fann,  wirb  ber  Vorbrucf  meij!  juoor  im  5tamped)et)o($> 
babe  föwarg  gefärbt,  fcernacb  erfl  braun  gebeeft  unb  im  Ärappbabe 
gefärbt,  woburd)  tief  $eroorjied)enbe  (Eontouren  im  braunen  fcoben  er* 
fd^einen.  Da8  ©ctjwarj  wirb  im  (Sainpecr)e&ol$babe,  welkem  £u£fott) 
unb  etwaö  Äleie  jugefe^t  iff,  o£ne  oor^er  im  £u$fott)babe  abgezogen 
$u  fein,  gefärbt. 

Sttadjbem  bie  Ärappfarben  eingefärbt  finb,  wirb  bie  SBaare  rein 
gewafdjen,  abgebleid)t  unb  bie  Sllumtnirung  mit^ampf-  unb  ilpplifa- 
tionöfarben  vorgenommen. 

Die  a3et»anbtung  ber  Sunfelboben,  in  welche  nach  bem  erflen 
Ärappfärben  2)unfelrot$,  £eüroth,  Violett,  Cila  unb  (Satechubraun 
eingebrueft  unb  ein  nochmalige*)  Ärappfärben  bebingen,  erforbern  für 
gleichförmig  intenjtogfdn&enbe  SÖöben  unb  reine  (Sinpaßfarben  mitteljl 
Ärapp  erzeugt  befonbere  ttufmerffamfeit,  bie  fleh  auf  nachfiejenbe  we* 
fentlic^e  fünfte  baftrt: 
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1)  fceim  Druden  ber  ®cr)warj-  unbferaunbobenwaare  werben  jwei 
£>rucfer  befd)äf  tigt ;  ber  eine  brucft  3 — 4  Sifcblängen  ©or,  wonach 
ber  jweite  ju  becfen  anfängt,  woburcfe,  weil  ber  93orDrucf  nocb 
feucht  i|t,  eine  egale  Bereinigung  ber  fcafid  mit  ber  Safer  er« 
folgt,  unb  *8orbrucf  unb  Decf  färbe  ganj  gleicharmig  im  Särben 
jum  «öorfcbein  fommen.  Qurcfc  tiefen  2Beg  fajfen  ftcr)  aucr)  biffi* 
eile  feine  33orbrucfmufrer  oief  leichter  becfen,  weif  bie  ©o are 
niebt  verlogen  unb  burdj  (Eintrocfnen  ber  93 orbruef färbe  niefct 
jufammen  gebogen  wirb. 

2)  @oba!b  ein  ©tücf  SBaare  gebrueft  urrb  troefen  ift,  $ängt  man  fte 
in  einem  fut)(en  luftigen  fcoben  auf,  in  welkem  bie  SGBaare  5 
bid  6  Sage  bangen  bleibt,  um  Die  $jfi<ifaure  ju  oerfliicbtigen 
unb  me$r  bafifd)  effigfaure  @atje  mit  ber  SÖaumwolIfafer  in  in-- 
ntge  SOerbinbung  ju  bringen.  93or  bem  Äur>fotr>en  wirb  bie  SBaare 
in  einem  warmen  3immer  erwärmt  unb  wo  radglicfc  nocb  warm 
jum  Äu&fotben  gebracht.  Unmittelbare  2Bärme  gteieb  nad)  bem 
&rucfe,  felbji  in  Den  warmen  Qrucfriuben,  wirft  boppeft  nad)* 
t^etlig;  einmal  fann  biefcaumwollfafer  leicht  alterirtunb  morfer) 
werben,  ba*  anbere  90?al  erfebeinen  bie  Sarben  na$  bem  Särben 
nid)t  fatt  unb  glänjenb,  fonbern  mebr  matt,  fabl  unb  abgerijfen. 

8)  $a6  5tu$fott)en  wirb  bei  i&raunbobeuwaare  bei  70  ©rab  uno  bei 
©cbwar&boben  bei  80©rab9teaumur  verrietet,  (entere  aueb  län* 
gere  3*it  in  bem  S3at>e  ermatten,  £urcb  ben  3«fafc  oon  ®umacr) 
ober  Cuercitronrinbe  bem  ^weiten  Äufjfot^baDe  gereicht,  ftnbet 
ein  letebted  ©orfärben  ftatt,  wobei  fiefe  nod>  ber  93ort$eil  ergibt, 
t>ag  (leb  im  nacl^erigen  Ärappfärben  feine  überfcbüjfige  23afte) 
abjiefc)en  fann,  bad  Ärappbab  baburefc  nid)t  verunreinigt  unb  bad 
(£infärben  in  bie  weif  auägefparten  Stellen  um  fo  met)r  Dermin* 
bert  wirb.  Qurcr)  einen  3ufa£  oon  &a(miaf  erweift  fid)  &a$  erfte 
Äujfof^bab  um  fo  wirfung6ooIIer.  £te  braunen  Sarben  erhalten 
bureb  folebe  93e$anbfung  im  Äu&fott)babe  beim  Särben  mit  Ärapp 
einen  febänen  @ticb  in  gfo^braun^  fo  wie  bie  febwarje  Sarbe 
»iel  intenfioer  unb  feuriger  im  gärben  erfcfcetnt. 

4)  snacb  bem  Särben  ber  fcobenwaare,  ©afeben  unb  Steinigen,  barf 
bie  SSSaare  für  ben  nadj$erigen  (Sinbrucf  weber  auftgewunben  noeb 
audgequetfebt  werben ;  man  lafjt  baö  SBafler  gut  abtropfen,  $ängt 
forgfä(tig  ium  Bbtrocfnen  auf,  bamit  bie  SGBaare  ntdr>t  oer&ogen 
unb  ein  leiste*  (Sinpajfen  möglich  gemalt  wirb. 
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5)  Jttacb  bem  (Sinbrucfen  ber  rotten,  JeHrotJen,  öioletten,  lila  unb 
catecfjubraunen  Sarben  wirb  wieber  aufgefangen,  für  Gatedju* 
färbe  jur  Sbefejtigung  berfelben  bem  &ur)fotbbabe  ^almtof  ober 
cfcromfaureft  Äali  &ugefe$t  unb  im  Ärappbabe  bie  garbrn  ent' 
wtcfeit. 

6)  Die  gefärbte  unb  rein  gewafcrjene  SBraunbobenwaare  wirb  nun 
burcfc  2iu*legen  auf  bie  fcleidjwtefe  entweber  burd)  bie  Cuft  ge- 
front, ober  man  unterlieft  fiegletcfc  nacf)  bem  gdrben  unb  2Ba* 
fdjen  ben  folgenben  Operationen/  woburd)  ber  braune  ©runb 
einen  rotr)Itcr>  granatfarbenen  ®Udk)  annimmt,  ®d)war{böDen 
hingegen  tyren  etwad  gelblichen  2>tid)  verlieren  unb  in  ein  fdjön 
intenftoea  SRabenfdjwarj  umgewanbelt  werben. 

2>ie  erjre  Operation  befielt  in  einem  fdjwadjen  ®eifenbabe, 
in  weldjem  bie  ©aare  bei  45  QJrab  SBdrme  eine  £albe  0tunbe 
lang  erhalten  bleibt,  bann  gut  gewafcfcen  wirb. 

Die  zweite  Operation  befielt  in  einem  nur  dufjerft  fcfcwacft 
mit  falpeterfa($faurer  3innauf(öfung  gefäuerten  SBajferbabe,  in 
welchem  bie  SKaare  flücfweife  über  ben  ipafpel  bin*  unb  wieber» 
(aufenb  bei  30@rab  2Bdrme  nur  furje 3eit  erhalten,  oon  ba  gleich 
gewaföen  unb  ber 

britten  Operation,  bie  wieber  in  einem  (eisten  Reifen» 
babe  befreit,  unterzogen  wirb.  3üU$t  wirb  rein  gewaföen  unb 
abgetrocfnet. 

Übn  bit  ftabtitatiou  unb  j&erfreUitttg  ber  $aUtüä>tl  mit 

Mtapp  gefärbt. 

Die  $ii($elfabrifation  bilbet  in  ber  baumwollen*  unb  Ceinenbru- 
cferei  burd>  alle  Pdnber  Suropa'd  einen  ausgebreiteten  Snbufirieiweig. 
(£$  gibt  eine  SRenge  fleiner  Äattunbrucfereien ,  welche  ftcty  audföließ* 
Itct)  nur  im  £u$elbrucfe  befe^dftigen,  unb  ein  nidjt  unbebeutenber  ££eil 
ber  grogern  Drucf-gtablijfementa  wtbmen  fidj  neben  bem  (Ealico-,  SOfouf* 
feltn*  unb  Saconnetbrucfe  ebenfalls  berfelben.  Die  gabrifation  ber  fo* 
genannten  SWobetüc&el,  fowo^t  im  SBeißboben»  als  SEBaljenuberbrucfge- 
fc&macf,  £abcn  wir  in  einem  ber  früheren  Hbfönitte  rennen  gelernt. 

SCBa6  bie  Darfhllung  ber  Captetucfcel  anbelangt,  bie  ebenfalls  in 
bad  <$ebiet  ber  £rappfdrberei  gehören,  unb  in  vielen  ©egenben  oon  ben 
Sanbbewo^nern  $duffg  getragen  werben,  verweifen  wir  auf  bie  Capid* 
fabrifation  im  Äapitel  Snbigo,  inbem  bie  gabrtfation  berfelben 
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gati*  mit  btefec  übereinftimmt.  2>te  übrigen  mit  Ärapp  gefärbten 
Sütfcefföbrifate  im  «Baumwollen»  unb  Ceinenbrucf  befielen  in  gof* 
genbem : 

2>arftellung  ber  fcfcwarjen  unb  rotfrenSucfcel  mit  wei* 
gen  giguren,  fogenannte  r o tr)e  ®* weiter  ober 

f(J*fifcf)e  Stiegel. 

gur  ben£>rucf  ber  rotten  garbe  berettet  man  ficfj  juoorberfteinen 
2J?orbont  in  folgender  3ufammenfe£ung: 

3n  80  99?afj  SEBajfer  warben 

50  ?>funb  eifenfreier  2ilaun  gelöfl, 
2 7a  <£funb  ®almiaf  in 
10  3)?oS  fcier-  ober  grucfreffig  gelofr,  in  bie  Blaunauf. 
Iöfung  gegeben,  bann 
21/,  ^funb  q>ottafd^e  in 
10  «9?a0  SQBaffer  gelofi,  nad>  unb  nacfc  eingerührt  unb 
$ufefct 

30  $funb  &lei$u(fer  jugegeben,  ben  ü&orbant  einige 
®tunben  gerührt  unb  abfldren  (äffen  Oflad)  jwei  Sage 
Steden  fann  man  i£n  für  ben  ©ebraucfr  oerwenben. 

<§<broar$  f  fl  r  ben  95  o  r  b  r  u  d . 

6  Stöag  S3Ied)briir)e  6»/a  ©rab  »aum<?, 
8  «Waf  ^orsfaure«  Sifen  12  ©rab  »aume, 
1  «pfunb  Äupferoitrtol, 
8  Cotr)  @alwiaf  werben  mit 
6  7*  *funb  ©tarfe  »erbicft  unb  falt  gerührt. 

gur  bie  rot$e  2>ecffarbe  »erben  folgenbe  jwei  3ufammen- 
fefcungen  bereitet: 

9?r.  1.  ll  $D?ag  SWorbanf, 

1  5Bafj  »imabrü^e  werben  mit 

3  $funb  4  2ot$  ©tarfe  »erbicft,  $a(b  falt  gerührt,  bann 

2  Cot£  falpeterfaure  Äupferfrnjtalle  frinjugebraaV  unb 
falt  gerührt. 

dir.  2.  11  «Mag  Worbant, 

1  9Äag  »imabru>  mit 

3  <pfunb  4  2ot§  etdrfe  oerbicft,  gleich  nad?  bem  2Beg* 
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nehmen  oom  geuer  wirb  bte  nact)fte£enbe  ^eifenauf-- 
Iöfung  $injugebrad)t  unb  gerührt,  biö  Die  Drucfinaffe 
gang  erfaltet  tj). 

®etfenaufföfung. 

24  £ot£  reine  ^ottafcbe  werten  in 
74  9&a|?  SBajfrr  gelöft,  in  Die  ffare  fluflofung 
2V4  9Pfunb  SÖaumöl  eingerührt. 

£ie  rot£e  ©ecffarbe  befielt  in  gleiten  feilen  von  SWr.  1 
unb  2/  Die  gut  burcf)  einanber  gerührt  werben 

©leid)  nach  bem  £ruefe  wirb  bie  SBaare  in  einem  fü^fen  lufti* 
gen  Cofal  5—6  £age  aufgefangen  /  alöbann  in  einem  gefegten  Bim« 
mer  erwärmt  unb  nod)  warm  gefuhfotfet.  Sfceim  äubfotben  werben 
bem  $abe  für  jebed  ©tiicf  Sßaare  1  $>funb  ©umacb  ftua/frfet.  3Äan 
ge&t  mit  4  ©tücfen  jugleid)  in  bad  70  ©rab  beige  S&aD  ein,  gibt  4 
Soppeltouren  über  ben  Jjafpel  laufenb,  geft  febnrll  bamit  an'ö  flie* 
genbe  SBajfer,  fcrjweift,  wafefct  in  ben  SBafcferdbern  möglicfcji  rein  unb 
fortreitet  jum  gärben. 

SJorfärben  tmÄrappbabe.  gür  7  @tücfe6/4  breite  SBaare, 
jebed  @t»ef  ju  48  Ouabrattücfcel,  werben  18  9>funb  fein  floignon-^a« 
lu«frapp  unb  1 »/»  9>funb  @  um  ad)  genommen.  9Wan  geft  bei  24  ©rab 
SReaumur  in  bad  Arappbab  ein  unb  färbt  in  (angfam  auffleigenber 
SEBärme  bid  70  ©rab,  fcfcweift  im  gfujfe,  wafa)t  in  ben  $3afd)räbern. 

3um  Hat  färben  nimmt  man  biefelbe  Quantität  SDiaterial, 
färbt  anbert&alb  ©tunben  btd  80  ©rab,  lägt  bann  eine  falbe  etunbe 
lang  formen,  fdjweift  wieber  unb  irafdjt  fo  lange,  bie  beim  2Ju«winben 
bad  Saffer  ffar  abfliegt. 

& l et enb ab.  2>ie  rein  gewafc&ene  SGBaare  wirb  in  einem  foeften* 
ben  Afetenbabe  befanbeft,  welchem  auf  7  @tüef  SBBaare  6  Dftaß  ger-- 
nambuffotjabfub,  von  6  $funb  gernambuffotj  &ugefe£t  werben ,  fer* 
na  er)  wieber  gut  geioafcben,  abgetrocknet,  eingetieft,  auf  SCBaljen  fejt 
aufgeboeft,  über  SWacfct  in  einem  füllen  Orte  fielen  gelaffen,  abgewun» 
ben  unb  in  gange  unb  falbe  Dufcenb  für  ben  fterfauf  gelegt. 

S£ÖiU  man  bie  rotf  e  garbe  in  ben  Sücbetn  mef  r  in'ö  @  cr>  a  r  l  a  d)-- 
rotf  e  faben,  fo  wirb  bei  bem  Äuffotfen  flott  ^umacr)  in  bemfelben 
©ewic&tdoerf  ältniffe  Äuercitronrinbe  genommen.  2>em  Äleienbabe  wirb 
jiait  gernambufabfub  Cluercttronabfub  jugegeben. 


Digitized  by  Google 


141 


Äropprottje  Stidjefwoare  mit  fcfcwarjen  unb  rotten 
gtguren  in  gelbem  ober  n  an  f  i  ngf  or  b  1 9  e  tn  gonb. 

<2  Oj»ar<  für  ben  ©0  rb  ru  <f. 

1  SD?op  3M?d)bru(e  6  @rab  SÖaume, 

2  3Hag  froljfaurea  (Eifen  12  ©rab  mit 
6  Cor&  SBeijennift)!  unb 

30  i?otf)  ©tdrfe  oerbieft. 

&  0 1  b  für  ben  5  i  9  u  r  r  n  &  r  u  if . 

4  «Wag  ejfigfaure  S&onerbe  Sftr.  5, 
V4  W?o§  »imabrur)e  mit 

8  tfotr)  SBfijenmer)!  unb 

1  <Pfunb  6  Cort)  etdrfe  wbiefr. 
Die  SEBaare  wirb  nad)  bem  Drucfe  unb  Hufbdngen  bei  75  ©rab 
in  einem  £ur)for£babe,  metd)em  auf  jfbed  $ud)eljrticf  gßaare  ¥funö 
®utnad)  zugegeben  wirb,  bebanbelt,  mit  sfcreölauer,  (SffaiTrr  ober  $fd(< 
jer  ßropp,  wdt)renb  2 7,  ©tunben  bte  an  ben  @ub  gefärbt,  nad)  bim 
Sorben  gefielet  unb  fo  fange  auf  bie  23leid)wiefe  aufgelegt,  biö  bie 
»eigen  ©teilen  oollfommen  rein  erfrfjeinen. 

Den  gelben  gonb  gibt  man  auf  folgenbe  2lrt:  Die  SQBaare 
wirb  über  ben  Jpafpel  in  einem  fairen  $lei$ucferbabe,  bem  Ü§ta\t  bid 
jur  Trübung  £ugefe$t  morben,  mehrere  *D?ale  (in-  unb  wieberger)afpelt, 
über  ber  SBanne  auägewunben ,  gleid)  im  gluff*  gefpult  unb  in  ben 
ffiafd)räbern  rein  gewafdjen,  von  ba  fogleid)  im  boppeldjromfauren  Jta- 
libabe,  bem  etwa*  €ffi0  $u3*ft&t  wirb,  gelb  gefärbt,  wieber  gewaföen, 
aufgefangen  unb  abgetrocfiiet. 

53or  bem  ©elbfdrben  barf  bie  SBaare  burdjauö  nid)t  liegen  blei» 
ben,  fon&ern  muß  gleich/  fobalb  fte  aud  ben  2Bafd)rdbern  fommt,  gelb 
gefärbt  werben,  weil  man  bie  SEBaare  fonft  flecfig  err)d(t,  wrld)e6  wat)r* 
faeinlid)  von  ber  Sinwirfung  ber  Äor)lenfäure  ber  t'uft  auf  bafl  fclei* 
ornb  f)errür)rt. 

Durdjbiefeö  93erfat)ren  wirb  ein  reine*,  burc&aue  nidjt  abflduben^ 
be«  gldnjenbeö  ©elb  erhalten,  weldjed  bem  Ctuercitrongelb  nafefommt. 
$6  bilbet  ficty  fier  fein  medjanifd)  anr)dngenbeö  cfyromfaured  33let,fon» 
bem  bie  garbe  ift  mit  ber  gafer  innig  oerbunben ,  weld^ed  im  umge* 
teerten  93erfa£ren,  wobei  juerjl  bie  $Baare  mit  d&romfau rem  Äali  im* 
prdgnirt  unb  bann  unmittelbar  im  93leijucferbabe  bie  garbe  ^ergeflellt 
»irb ,  ntd^t  ber  gaU  ift. 
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2>er  ofltnbtfc^e  Sttanfingfonb  wirb  wie  bei  ben  eeiben- 
goularba  seeeben. 

Stfotfe  £üdje(waare  mit  weißen  ober  gelben 
giguren  burc$  ben  2Beg  bed  (Enleoagebrucf  e$ 

barjuflrllen. 

£>ie  SßBaare  wirb  mit  8  ©rab  fcaume  (larfer  effigfaurer  $r>on« 
erbe  SHr.  3  auf  ber  @runbirraafcr)ine  jweimal  grflofct,  bod  erfle  SOTol 
mit  wenig,  bad  anbere  3)?al  mit  jtarfer  qpreffion  unb  5  —  6  Sage  in 
einem  luftigen  füllen  3immer  $ur  Verflüchtigung  ber  (Sjfigfaure  auf- 
gefangen, oon  ba  in  bie  SBdrme  gebracht/  für  ben  Jpanbbrucf  gemangt, 
bann  bie  weiße  (Snleoage  für  J?ol$braun  entweber  mit  Jpanbmöbeln,  ber 
^errotine  ober  SBoIienbrucfmaf4)ine  gebrucft,  nad)  bem  2>rucfen  über 
SHacfet  aufgefangen,  im  SHolifafren  bei  48  ©rab  SBarme  burdj  ein  Ärei- 
bebab  genommen,  girier)  im  gluffe  gefdjweift,  in  ben  ©afdjrd&ern  ge* 
wafc^en,  bei  60  ©rab  SHeaumur  gefut)fotr)et,  abermald  rein  gewa- 
fct)eii  unb  $um  gdrben  gebracht. 

£>em  floignon  ^aludfrapp  fefct  man  beim  93orfdrben  für  jefn 
®tücfe  %  Südjelmoare  ben  2Ibfub  von  5  $funb  Ouercitronrinbe  ju, 
unb  färbt  2'/,  @tunben  biö  50  ©rab  SHeaumur. 

fceim  Huäfdrben  mit  bloßem  <palu6fra»p  wirb  wdr)rent>  2'/t 
0tunben  in  langfam  auftfeigenber  SBdrme  bi$  $um  £od)en  gefärbt,  10 
Minuten  lang  gelinbe  gefoctjt,  fernact)  fo  lange  gewaf<r)en,bidbadSßo[- 
fer  beim  Huflwinben  feil  ablauft,  wonach  bie  SBaare  t) eif  gefleiet,  als- 
bann  bei  55  ©rab  3A  ©tunben  gefeift,  2  Sage  auf  bie  8MeieJ>wiefe  ge< 
fegt,  bei  75  ©rab  noct)  einmal  gefeift  unb  ber  Cuftbleicfce  fo  lange  aud« 
gefegt  wirb,  bi$  baö  Seif  rein  unb  bie  rotfe  garbe  gldnjenb  erföeint. 
3n  folgern  3ujtanbe  finb  bie  rotten  Süctjel  mit  weißen  giguren  fer* 
tig.  SEBiH  man  (entere  djromgelb  faben,  fo  wirb  wie  bei  bem  oorigin 
Verfahren  ooerirt;  will  man  hingegen  Ouercitrongelb  r)aben,  fo  Ho$t 
man  mit  einer  3ufammenfe£ung  oou  einem  Pfeile  gummirter  ejjtgfau- 
rer  Sfonerbe  für  garbgelb,  2  fcfeile  unoerbicfte  ejfigfaure  £r)onert>c 
diu  7  unb  Va  $$eil  SBaffer,  bangt  nad)  bem  Älo£en  unb  abtrocfaen 
5  —  6  Sage  auf,  pajfirt  burcr)  r)eiße$  Äleienwajfer  unb  färbt  im  nur 
lauwarmen  Cluerettronbabe,  bem  ber  ©erbjloff  burct)  tf ierifdjen  Seim 
endogen  würbe,  bis  $ur  Sttunance  gelb. 
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»raunbobentucrjef  mit  iUuminirter  Aufarbeitung 
in  Dampf»  unb  äpplifation* färben. 

<Sr|te$  «ßerfajiren: 

©raun  für  b 1  n  95  o  r  b  r  u  rf . 
5  9)?ag  effigfaure  Sfconerbe  5  ©rab  fcaume'  9?r.  3, 

1  ÜKaß  boljfaured  (Sifen  12  ©rab, 
V«  SD?af  9Mau$olsbriibe  mit 

2  $funb  4  £ot£  ©tdrfe  oerbicft,  vom  geuer 
V«  9ttafi  faljfaure  $£onerbe  eingerührt. 

©raun  jum  Herfen. 
10  ütfafi  ejfigfaure  Xfronerbe  5  ©rab  »aume  SHr.  3, 

2  2»aß  $o!jfaure6  gifen  12  ©rab, 
74  SERafl  8Maubol$brübe  mit 

3  $funb  24  Cot£  @tdrfe"uerbicft,  vom  geuer 
1/4  S^ap  faljfaure  fcfconerbe  eingerührt. 

Die  »raunbobentudjef  mit  93ori>ru<f  unb  Decf  werben  bei  unb 
nad)  bem  £)rucfe  auf  bie  nämliche  Seife  wie  »raun--  unb  @d)war$bo* 
ben  §alico  bebanbelt.  »eim  jweiten  Äu^fotben  wirb  bem  »abe  für 
jebeS  ©tücf  SSBaare  3/4  $funb  <5umad)  jugefefct.  »eim  flJorfdrben 
werben  für  7  @tucf*e  fdjwere  breite,  154  einzelne  Sucfcel  ent^al« 
tenbe  SBaare,  25  q>funb  »redlauer  Ärapp  unb  16  Potfc  gepulverte 
©aüdpfel  geregnet,  unb  wdfcrenb  2l/2  etunben  bid  75 ©rab  gefärbt. 
3um  Ausfärben  berfelben  nimmt  man  32  $>funb  »re^auer  Ärapp,  16 
Cotb  ©alldpfel,  färbt  wdfcrenb  2'/4  ©tunben  bi«  jum  Äocfcen  unb  lägt 
eine  93itrrtelftunbe  lang  (leben.  9?ad)  bem  gdiben  wirb  rein  gemäßen 
unb  o$ne  ju  Heien  fo  lange  auf  bie  »leidje  gelegt,  bis  bie  braune 
Sorbe  bur$  ginwirfung  ber  ?uft  unb  beS  CicfctS  gefdjänt,  unbbieauS* 
gefparten  weißen  Stellen  rein  erfd^einen. 

3 weites  Verfahren:  »ei  biefem,  wo  man  brei  oerfcf)iebene 
braune  Abjrufungen  ber  »obenfarbe  burd)  SÖorbrucf  unb  Decf  ju  erjie* 
len  (hebt,  oerfdfcrt  man  wie  fofgt: 

©  o  r  D  r  u     für  9tötH(<bbraun. 

4  Sftaß  ejfigfaure  $£onerbe  SWr.  3, 
V*  äKafi  Sinterrot^^orbant, 

Va  Sttaß  »lau$o!jbrü$e, 
V»        SM**»  ober  (Eifenbrüfre  6  ©rab  mit 
2  9>funb  28  Cot$  ®tdrfe  oerbitft. 
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Äöt&licfr&raun  S  u  m  Becfen. 

8  Wag  efftgfaure  $£onerbe  Sttr.  3, 

1  Wag  SBinterror$ ;  Worbanr, 

1  Wag  SMau^oIjbritye, 

1  Wag  85U(fc.-  ober  Sifenbrü&e  6  ©rab  mit 

3  $funb  16  Cot$  etärfe  oerbicft. 

SS  o  r  D  r  u  <f  für  3  f  o  &  b  r  a  mi. 

4  Wag  effigfaure  fc&onerbe  Wr.  3, 
Vi  Wag  23interrot$  *  OTorbant, 

Vi  Wag  »lau&ofibru$e, 

Vt  Wag  *Mecfc  ober  €tfenbrü$e  5  ©rab  S&aume, 

V»  Wag  $oljfaure*  (Sifen  5  ©rab, 

1  Wag  SBafler  mit 

2  q>funb  14  6ot&  ®tärfe  vertieft. 

3 1  o  f;  b  r  a  u  n  jum     e  tf  e n. 

8  Wag  efftgfaure  Sfconerbe  9?r.  3, 

1  Wag  SSBinterrorb«  Worbant, 

1  Wag  JcMau$ol$brii$e, 

1  «Wag  fclecfr*  ober  (Sifenbrü^e  5  ©rab  »aume, 

1  Wag  (ol&faure*  (Eifen  5  ©rab, 

2  9D?aß  SBßaffer  mit 

4  $funb  20  £oi&  ®tärfe  oerbicft. 

©orbrurt  für  X)  u  »  te  \  b  r  a  u  n. 

2'/b  Wag  ejfigfaure  $$onerbe  9?r.  3, 

V»  Wag  $83interrot$*  Worbant, 

7#  Wag  SMauJorjbritye, 

1  Wag  froltfauree  Sifen  5  ©rab  fcaume, 

2  Wag  SBatJer  mit 

1  $funb  28  £ot£  etärfe  oerbicft. 

Dunf  efbraun  e  X)e<ffarbe. 

4l/4  Wag  effigfaure  $&onerbe  Sftr.  3, 

V4  Wag  8ßinterrot&--Worbanr, 

V«  Wag  ScMau£oljbrü&e, 

2  Wag  Mfaured  (Eifen  6  ©rab  fcaum*', 
4  Wag  SBaffer  mit 

87a  9>funb  etarfe  oerbicft. 
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£>rucfen,  Bilfingen  unb  &uf>fot$en  wie  bei  bem  erffen  ©er- 
fahren. 

3um  93orfdrben  werben  für  145  einzelne  8/4  breite  SücM  20 
$funb  $re£(auer  SKöt&e  unb  22  9>funb  »reölauer  Äropp,  unb  für 
boö  2ludfdrben  biefelbe  {Quantität,  ofjne  irgenb  einen  anbern  3«f«& 
genommen.  ®anj  badfelbe  flJer&drtnijl  ftnbet  bei  160  einzelnen  7/4 
breiten  Sücfcefn  flott,  gür  240  einzelne  %  breite  $ü<fee(  regulirt  ficfc 
baö  garbmaterial  im  ©anjen  auf  35  9>funb  9?öt^e  itnb  40  $>funb 
&red(auer  ärapp.  gür  240  einzelne  6/4  Südjef  in  (eicbter  orbindrer 
SBaare  »erben  im  ©anjen  40  $>funb  9töt$e  unb  10  *pfunb  SBimajjofj 
jum  gdrben  geregnet. 

£>ie  mit  blofjem  Ärapp  gefärbte  $ü(f>efwaare  wirb  nad)  bem  SGBa» 
fcfoen  fo  (ange  auf  bie  SÖleidjwiefe  aufgelegt,  bid  bie  braune  garbe 
g(dn$enb  unb  ba6  SBeijj  rein  erfdjeint.  ©ie  mit  95etbiffe  oon  Sbtnta* 
£of$  braungefärbte  Sßaare  wirb  hingegen  nad)  bem  gdrben  unb  SEBa- 
fdjen  geffeiet,  wonad)  bie  3Mumination6farben  für  beibe  in  folgender 
Steide  gegeben  werben: 

3uerfl  wirb  Sampfblau  unb  £>ampfgrün  eingebrucft,  nad)  bem 
2>dmpfen  SRofa,  93ioIett  unb  Drange  eingepaßt,  bann  fdmmttidjegar* 
ben  jufammen  gewdjfert. 

SRor&anr  für  Äofa. 

15  SWaf?  tfbfub  oon  5  <Pfunb  gernambutyorj, 
7  qpfunb  eifenfreier  2Uaun, 
7  $funb  SMeijucfer. 

^otban(  für  öiofetf. 

7  Sftafj  2tbfub  oon  3  $funb  gernambuf, 

3  30?aß  Hbfub  oon  2«/,  $funb  »(aujo^ 

4  9>funb  ?lfaun, 

4  $funb  ^leijucfer. 

O  r  «  n  fl  e. 

6  $funb  gute  ©elbbeeren  werben  mit 
10  SRafj  ©ajfer  unb 

4  SWa§  Gffig  breiüBal  mit  Sffiafier  abgefaßt,  bie  auf 

8  <D?afj  eingebampft. 

u  10 
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9to  f  a  b  r  ucf  färbe. 

5  $funb  SWorbant  werben  $eiß  mit 
3  Cot$  gepulverter  ®alepwur$el  oerbicft. 

©ioleffc  X>ru<ffarbe 

5  9>funb  90?orbant  mit 
3  £ot£  ®afep  »erbicft. 

Örangtbrutf  färbe. 

8  50?ag  2lbfub  mit  I 
2l/2  9>funt>  @t<$rfe  oerbicft,  oom  gtutf  noc$  $eiß 
8  <pfunb  Sinnfalj  eingerührt. 

2>a  bie  Oraugefarbe  burd)  ba$  Hilter  gewinnt,  Cdßt  man  fte  oor 
t^em  <§ebraucr)e  mehrere  Socken  lang  in  einem  feuchten  ?ofale,  am  be- 
llen im  Äeller  freien ,  woburcfc  fte  erft  i^ren  fronen  ©Ian$  erholt, 
fciefe  Drangefarbe  foramt  übrigens  $o<$  im  greife  ju  freien  j  ic$  $obe 
bajer  folgenbe  bafilr  furrogtrr: 

24  $funb  gema&lened  @elb$ol$  werben  breimal  mit  SBaflVr  au* 
gefönt,  ber  Bbfub  auf  24  «9?aJ  gepellt.  7  $funb  perftfcr)e  ©elbbeere 
mit  SBajJer  ebenfalls  breimal  audgefodjt  unb  ben  ©efoft  auf  14  9Rof 
eingebampft.  ßjeibe  3bfube  werben  jufammen  in  einen  fupfernen  Ref- 
fet gegeben,  in  bic  £eifie  glüjfigfeit  nad)  unb  nad)  2'/,  9>funb  feingc- 
puloerter  Tragant  eingerußt,  unb  wenn  bie  93erbicfung  gehörig  er* 
folgt  tjl,  in  einen  reinen  fernen  etänber  auagegoffen,  aldbann  in 
bie  $eifje  SWaffe  10'/*  $funb  3innfal$  unb  &ulefct  6'/«  9>funb  ItquiDe 
aljfaure  3innaufl6fung  gebraut  unb  gerührt,  bie)  fte  erfaltet  iß.  $ie 
o  bereitete  garbe  wirb  2—3  Monate  vor  bem  ©ebrau(fce  aufbewahrt, 
benn  je  alter  fte  wirb/  um  fo  leicr)ter  läßt  fte  ftd>  brurfen  unb  um  fo 
glänjenber  unb  feuriger  erföeint  bie  Crangefarbe  im  2>rucfe. 

braune  $ u $ e l  mit  weißen  giguren  b u r d>  ben  SBB eg 

beö  (Snleoagebrucfe*. 

gur  bie  $arf!ellung  ber  braunen  $u$ei  mit  weiß  geölten  gig« 
ren  wirb  bie  SBaare  für  bie  verriebenen  braunen  83obenfarben  mit 
nacfcflejenben  ©afen  oermittelfl  ber  ©runbirmafctyne  jwei  SSÄal  £ißt<r 
einanber  traprägnirt: 
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Sur  röf  fclicb&raiine  @runbfarf»f. 

8  99?aß  ejfigfaure  Sfonerbe  Mr.  5, 
r/4  5)?aß  feile  Jölecfc-  ober  (Sifenbriife  6  ©rab, 

1  SRaß  SÖaffer. 

Sur  ffofbraune  ©runbfarbe. 

8  iD?aß  ejfigfaure  Sfonerbe  Sflr.  5, 

2  SHaß  feile  (Sifenbrüfe  6  ©rot, 
l  9Äaß  ^Baffer. 

5«r  bun!ef6raune  (Srunbfarbe. 

8  W?aß  effigfaure  Sfonerbe  Sflr.  5, 

3  ©?aß  feile  (gifenbrufe  6  ©rab, 
l  9)?aß  SBaffer. 

9?ad)  bem  Ä(c£en  unb  Srocfnen  wirb  brei  $age  lang  aufgefan- 
gen, fernad)  bie  weiße  (Snleoage  für  fol$braunegabrifate  gebrucft  über 
Wflcfjt  aufgefangen,  im  JHollPajten  bei  45  ©rab  burcfy  ein  Äreibebab 
genommen,  gleich  im  glujfe  gefcfjweift,  in  ben  SQBafdjrdbern  gewaföen, 
bann  in  einem  65  ©rab  Reißen  Äuffotf  babe  bef  anbelt  unb  wieber  rein 
gewafd^en. 

3um  93orfärben  wirb  falb SÖreölauer  Ärapp  unb  falbSRötfe 
genommen,  bem  &abe  für  10  ©tucfe  $ucf)elwaare  4  ^funb  6>umac$ 
fin$ugefejt  unb  wdfrenb  2V2  ©ttinben  bt'6  75  ©rab  gefärbt. 

Dad  2lu6fdrben  wirb  gleichfalls  mit  SHötfe  unb  Jbreöfauer 
Srapp  »erriefet  unb  für  10  «Stiicfe  SGBaare  2  <pfunb  (Surnad?  juge.- 
geben.  SO?an  fdrbt  2'/4  ©tunben  biö  an  ben  <2ub,  laßt  »/4  ©tunbe 
foc^en ,  fdjweift  im  gluß,  reinigt  in  ben  SÖBafärdbern  unb  bleicht  fo 
lange  auf  ber  SBiefe  ab,  biö  bie  weißen  Objefte  gang  rein  unb  bie  SÖo* 
benfarbe  lebhaft  unb  gldn$enb  braun  erfcfceint. 

9&ott  btt  ftahtitation  bet  ßcfcrutften  8ctttentü*el. 

(Sin  jur  3^tt  nocfc  ferrfcfyenber  9D?obe  2lrtifel  fmb  bie  feinenen 
&attijl.-$af<f)entucf)el  für  Tanten,  bie  in  fcfymalen  rotten,  braunen  unb 
violetten  ßdntctyen  mit  weißem  gonb  im  Jpanbel  fdujtg  oorfommen, 
bann  bie  auf  beiben  leiten  gebrückten  @>acf tudjer  im  goularbgefdjmacf. 
£a  ficf  bei  tfeinengeweben  baS  Pigment  be$  Ärappö  im  Sdrben  weit 
mefr  unb  fejler  in  ben  weißen  ©runb  einklagt,  alö  bei  bäum  wolle: 

10* 


1*8 

nen,  fo  tjl  e&  für  ein  gute*  (Belingen  von  der  fcochfren  SEBichtigfetr,  {ich 
einer  reinen  SBeißbleiche  ju  oerjtcbern.  2B  ei  ß  gebleichte  deinen  jloffe,  wie 
fie  im  Jpanbel  oorfommen,  jind  für  den  £rucf  und  da*  ärappfdrben 
durchaus  nicht  geeignet;  man  Dorf  fid)  daher  felbft  durch  die  blendend; 
fte  SBeife  nicht  irreführen  lajfen,  fondern  muß  alle  dergleichen  £Baare, 
die  für  den  £rucf  benimmt  wird,  noch  einer  befunden!  fcleichoperation 
untergebene  welche  in  geigendem  befreit: 

9!)?an  focht  die  leinenen  $attijie  in  einer  JeOen  fchwache"  qßott- 
afchen--  oder  &odalauge  drei  Stunden  lang  auö,  fdjireifr  in  fließendem 
ffiaffer,  wafcht  in  den  SEBafa>radern,  chlorirt  in  einem  3/4©rat>  S&aum* 
ftarfem  Gellen  (S&lorfalfbade  1'/,  Stunden  lang,  wafcht  rein  und  £a< 
fpelt  die  SSBaare  in  ein  2  ©rad  feautne'  tfarfee*  faljfaured  03ad  ein,  in 
welchem  fie  vier  Stunden  liegen  gelajfen  bleibt,  oon  da  gleid)  im  gl u(f< 
gefcf) weift,  in  den  $GBafa)rddern  gewafcfjen  und  tat  der  freien  £uft  für 
den  ©rucf  abgetrocfnet  »rird. 

23ei  gewöhnlicher  im  Handel  »orfommender  weißer  Ceinwanb  reicht 
diefed  Verfahren  nicht  aud,  bab?r  für  Büchel  im  goulardgefchmacf  W 
Operation  ded  {taugend,  (£h(ortren6  und  dauernd  nach  ber  betriebenen 
Eingabe  $wei  JJlal  vorgenommen  wird,  nämlich : 

9J?an  laugt,  chlorirt,  fduert,  laugt  wieder,  chlorirt  und  fduertin 
denfelben  <Oerhdltni|Ten  und  auf  diefelbe  SEBeife. 

2>a  die  93erwandtfchaft  der  Ceinenfafer  jur  ejfigfauren  $$oner&e 
auch  geringer  a(d  jur  fcaumwollenfafer  ift,fo  wird  die  eiTigfaure$i)on< 
erde  jur  (Sntwicflung  und  Bildung  der  rotben  garbe  durch  ba$  Ärapp« 
färben  immer  einige  ®rade  ftarfer  als  für  33aumwollengewebe  oerwtn 
det,  um  diefen  analog  entfprechende  garbcnabjlufungen  ju  erhalten. 

2>rucf  bafU  für  Frapprof&e  33öftifHüO)el. 

2  Sftaß  ejfigfaure  $honer&*  8> 

V»  #?aß  $imabrür)e  mit 

8  Coth  SBet&enmehl  und 

16  Uott)  ©tdrfe  vertieft,  beim  lochen 

1  Coth  Baumöl  eingerührt. 

©ruefbaftd  für  violette  X ü d) < l. 

V«  ©*aß  «öiolett^nfa^  9?r.  2, 
3l/4  Sföaß  SBajfer  mit 
1  g>fund  ©tdrfe  oerbieft. 
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3>ru<f6afie  für  floftbraune  Sfi$«r. 

1  O»a0  effigfaure  ££onerbe  {Hr.  8/ 
Vi  ©affer, 

Vi         foltfaure«  €ifen  5  ©rab, 
Vi         SÖinubritye  mit 

20  Cotfr  <3tärfe  wbicft. 

Die  gebrückte  unb  oufge&angene  ®aare  wirb  in  einem  65  ©rab 
Reifen  äu^fotfbabe  abgezogen,  mit  toignon.9>alti6frapp  wä&reiib2'/a 
®tunben  bi«  70  ©rab  SÄeaumur  gefärbt,  nacfe  bem  gärben  unb  ®a< 
fa)en  bei  50  ©rab  «Xeaumur  gefeift,  auf  Die  SMeid&e  audgelegt ,  bi6 
ber  gonb  rein  weiß  erfcfceint,  bann  normal*  bei  50  ©rab  gefeift, 
rein  gewaföen  unb  ben  ^4ßen  ©rab  ber  OBetße  bur$  »lauen  mit 
UltramartnUquor  gegeben. 

Die  boppelfeitig  gebrückten  leinenen  $afdjentuc$el  im  goularbge* 
fcfjmatf  mit  fcrjwarjem  unb  r»tfrem  gtgurenbrucf  im  gelben  gonb  wer« 
ben  auf  fplgenbe  Ärt  bargejleüt : 

<5<br»arj  fiir  ben  «Öorbrucf. 

1  STOaJ  fclecfr--  ober  gifenbrü>  6  ©rab  ©autm/, 

2  9J?aß  &ol$faure«  (gifen  14  ©rab  mit 
8  &>t&  SSBeiVnmeJI  unb 

24  Cotf)  ©tärfe  wbicft. 

3  Ig  ure  nrof  (;. 

4  SRag  effigfaure  $t)onerbe  Mr.  8, 
V4  5)?aß  &tmabni$e  mit 
12  Üott)  2ßei$enmer)l  unb 

1  ?)funb  £tärfe  »erbicft. 

X)ie  Drucfmobeln  werben  oom  gormfeftneiber  in  ber  <5tnt$ei(ung 
fo  hergerichtet,  baß  bie  giguren  beim  boppelfeitt'gen  Drucke  genau  tap* 
portiren.  Sttacfcbem  bie  «Bafen  für  @*war$  unb  9fa>t(>  gebrucft  jtnb, 
wirb  bie  ©aare  5  —  6  Sage  aufgefangen,  bann  in  ein  warme*  3im« 
mer  gegeben  unb  erwärmt  $um  Äufforfen  gebraut,  welche*  i"><i  St^al 
bei  65  ©rab  ©arme  »errietet  wirb,  fceim  33or-  unb  Auffärben  mit 
a'oign0n*$alu$frapp  fefct  man  bem  93abe  etwa«  ®umad)  $u,paffirttn 
Iangfam  jleigenber  Temperatur  wär)renb  2'/2  @tunben  bte>  60  ©rab 
SKeaumur.  fceim  ?(u$färben  mit  Äoignon » 9>alu*krapp  fällt  ber  ®u* 
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mact)  weg.  s3ttan  färbt  wdt)renb  21/,  Stunben  bis  jum  Sub  unb  Idjjt 
bann  eine  SJierteljtunbe  mäßig  foctjen.  SJJact)  bem  gdrben  wirb  gefleiet 
unb  bie  SBaare  fo  lange  bent  tfudliegen  auf  ber  851eicr)wiefe  unterjo» 
gen,  bi$  bie  weißen  Stellen  rein  erfcfyeinen. 

2Beil  bie  SQBaare  auf  beiben  Letten  gebrucft  ift,  wirb  (te  leben 
SWorgen  auf  ber  »leictywiefe  umgefer)rt,  fo  baß  bie  untere  Seite  ju 
oberjl  fommt. 

£)er  gelbe  gonb  fann  auf  zweierlei  2frt  gegeben  werben ,  einmal, 
wenn  bie  SBaare  wie  bei  ber  rotten  unb  gelben  $ud)elfabrtfarion  mit 
ejjigfaurer  $t)onerbc  imprdgnirt  unb  im  Ouercitron*  ober  für  ein  nod) 
bauerr)aftere6  ©efb  im  SGBaubabe  gefdrbt  wirb;  bad  anbere9)?al,  wenn 
bie  2Baare  im  bafifcfcen  fcleisutferbabe  burdjgenommen,  r)ernacr)  gewa* 
fc&en  unb  fdjnell  im  angefducrten  boppeld)romfauren  Äaltbabe  gelb 
gefdrbt  wirb. 

®ott  freit  &tappzojafavbtn  unb  fövappvofabtuäfabtitattn. 

Qrrft  nacfcbem  man  bie  wecijfelfeitige  (SinwirPung  ber  Seife,  ber 
Sauren  unb  ber  (Er)lor$innoerbinbuugen  auf  bad  gefärbte  Ärapproty 
fennen  gelernt,  würbe  man  in  ben  ®t<mb  gefefct,  bie  reine  frappro- 
t£e  unb  frapprofenrott)e  garbe  auf  ©aumwollengewebe  in  tr)rem  r)6cr)-- 
flett  garbenglanj  unb  ber  möglichen  93eftdnbigfett  bar$ujtelfen. 

£)ie  fcrjöne  (Entbecfung  ber  prachtvollen  &rapprofafarbe  ging  ge* 
gen  bie  Witte  ber  1820er  3<>t)"/  burcfc  einen  3"fall  oeranlaßt,  aud  ber 
berühmten  ÄattunfabriP  in1©  e  f f  e r  1 1  n  g  £eroor,  fiifjrt  bar)er  t)eutjutage 
nod)  ben  9?amen  SGBeff e r lin ger  SHotr).  (Sin  Angebellter  in  ber 
gdrberei  biefeö  großartigen  (Stabli'iTeinentö  ließ  ndmfid)  ein  burcr)  Seife 
paffirteö  frapprotr)  gefdrbtea  9>robefIecfcr)en  zufällig  in  Saure  fallen; 
unwillig  barüber ,  warf  er  ed  oon  fict),  wo  e$  in  ein  $ur  Seite  flehen-- 
beö  r)eißed  Seifenbab  fiel,  woburcr)  bie  Drangefarbe  ftd)  augenblicflia) 
in  Stofafarbe  umdnberte.  Siefer  günftige  3uf<*U  würbe  nad>r)er  93eran- 
lajfung,  baß  SGBefferling  einige  3<>$re  r)tnburcr)  im  alleinigen  93ejt|je  biefer 
fernen  unb  bauerr)aften  garbe  geblieben  ijt,  welche  oorjuglict)  in  $?igno- 
iiette'2Bal$enbrucfmufrern  allgemeine  S&ewunberung  erregten  unb  jii 
r)or)en  greifen  bejaht  würben. 

(5$  war  $u  erwarten,  baß  bie  Schönheit  unbSolibitdt  ber  Ärapp* 
rofafabrifate  bie  Sttacfjeiferung  anberer  ©rncffabrifen  be$  <51faft>$ 
erwecften,  unb  e$  gelang  auct)  (Einigen  (ict)  in  33e)l{j  berfelben  ju  brin- 
gen, oon  wo  auö  bie  gabrifation  bann  weiter  auc$  burcr)  anbere  Cam 
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ber  verbreitet  würbe.  3n  Seutfchlanb  war  £  a  n  n  e  n  b  e  r  g  e  r  in  83er* 
(in  Derjenige/  welcher  im  3a$re  1827  Ärapprofafabrt'ate  au*  feinem 
Stabfijfement  in  ben  Jpanbel  braute.  @päter  würben  fie  am  fc^dnflen 
in  ber  Äattunfabrif  von  $anneberg  nnb  (Sora»,  ju  (Sifenburg  nach 
einem  franjojifcfteti  SHecept  eräugt.  3n  Sööjmen  waren  e*  (Eoema« 
noeunb&eichftabt,  aud  merken  juerjl  in  biefem  Canbe  bie  fchö' 
nen  £r$eugniffe  hervorgingen.  Sie  Srucfereien  ©rojbrittaniene  traten 
fpä*ter  bamit  auf;  fie  entlehnten  baö  Verfahren  aud  granf  reich.  SWach 
unb  nach  oerbreitete  (ich  bie  gabrifatiou  burch  ölle  Cdnber,  fo  baß  ge* 
genwartig  bie  ärapprofafabrifate  ba(b  mehr,  ba(b  minber  oodfommen 
aud  biefem  ober  jenem  (Etabliffement  hervorgehen 

Sin  bem  Ärapprofa  fleh  ganj  ndhernbc«  Verfahren  übte  i<hf«hon 
im  Sah"  1828  *m  ©wfen  aud,  wo  unter  meiner  Qireftion  in  3ugo- 
burg  mit  ber  Äattunfabrif  ftugfeich  eine  bebeutenbe  Sürfifchrotbfärberei 
für  ben  Httitel  >  Merino«  verbuuben  mar.  34  gerieth  nämlich  ju  jener 
3eit  auf  ben  ©ebanfen,  bie  bamal*  h*rrf<h*nben  guilofchirten  $8a(jen» 
brucfmufter  in  $wei  rothen  ?(bjlufungen,  welche  nad)  bem  Ärappfdrben, 
Reifen  unb  tfbbleichen  auf  ber  SGBiefe  mit  ©elb  unb  ©rün  auftfehattirt 
würben,  in  einem  gldn^nberen  9toth  ald  gewöhnlich  barjujhllen.  Jjte-- 
für  fdjlug  ic^  bed  Hoiviren*  im  geföfojfenen  Äeffel  wie  bei 

iürfifc^roth  ein,  unb  erreichte  baburch  ein  fo  giinfligeö  SHefultat,  baß 
bie  £rucfer$eugnijfe  in  $3e&iehung  auf  garbengfanj  alle6  anbere  vor* 
hanbene  um  vieles  überftra^ltetn  S0?ein  Verfahren  beflanb  in  gotgen* 
bem :  gür  bie  flufbruefbafen  bereite  ich  ein*n  ÜBorbant,  inbem  15  $funb 
gerafpelte«  gernambufholj  brei  SWal  mit  SfiBajfer  abgefocht,  bie  Bbfube 
auf  55  $D?a&  gebracht/  fubbeijj  in  einen  h^ernen  ®tänber  auf  86 
$funb  epurirren  Alaun  unb  27  $funb  «Meijucfer  gegojfen  unb  einige 
©tunben  gerührt  werben.  SWach  2— S  Sagen  fann  ber  SWorbant  für 
ben  ©ebrauch  verwenbet  werben. 

X>rucf&afi6  für  guilofdjirfe  Sftufte  r. 

12  3Raf)  SWorbant, 

12  Coth  ierfleinerter  fcifchlerleira  werben  mit 

4  q>funb  etdrfe  verbteft,  falt  gerührt. 

Mach  bem  SBaljenbrucf  wirb  bie  93afte>  für  JJeHroth  mit  ijanb* 
mobein  eingebrueft. 

©«fiefüe^ellrot^ 

l  9J?aß  Stöorbant, 

5  SOTafi  ©ummiwaffer. 
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Die  SBaore  wirb  na*  bem  (Sinbrucfe  4—5  $aqe  aufgefangen, 
bann  in  einem  58  ©lab  SReaumur  warmen  £ubfotr)babe  gefn^ 
fot^et  unb  in  ben  SSBafdjräfcern  rein  gewafdjen.  Ddd  gdrben  irirt 
mit  oalb  2loignon-,  falb  (Slfajfer  Arapp,  wobei  brm  (entern  10  ^ro> 
Cent  Areibe  jugefejjt  werben/  oerndjret.  ÜBan  ge£t  bei  20©rab2Bdrme 
in  bod  ©ob  ein,  färbt  in  Jangfam  fleigenber  Temperatur  wä^renb  8 
etunben  bid  60  ©rab  SReaumur.  Sttad)  bem  gdrben  wirb  rein  gewa* 
fct)en ,  fod)enb  gefleiet,  gewafctjen  unb  7  ©tücfe  (Salico  bei  45  ©rat 
SBärme  r/s  ©tunben  lang  mit  3  $funb  Olfeife  ge'etft,  wieber  geroa« 
fd)en  unb  auf  bie  93(eid)wiefe  aufgelegt.  «Sobalb  ber  ©runb  oo  Ufern 
men  wei0  gebleicht  ijt,  wirb  $um  Äoioiren  gefd)ritten. 

Da*  fceijigeinadjte  SEßaffer  im  äoioirfejfel  reinigt  man  mit  8  ?et& 
q>orrafd)e  unb  16  üotf  ©eife,  fd)dumt  gut  ab,  bringt  in  bie  fud&eifje  glüf- 
ftgfeit  bie  fluflöfung  9011  8  9>funb  Olfeife  unb  16  Cott)  Doppeltes  tyloi* 
jinn,  ge£t  mit  1 4  £>turfe  (Ealico  ein,  fdjlief  t  ben  Aeflel  unb  fod)t  2  ©tun- 
ben  ununterbrochen.  97ad)  Dem  .$erau6ner)men  aud  bem  2(oioirfeflel  wirt 
bie  $Baare  burd)  ein  focfcenbeö  SÖajferbab,  bem  */»  ^funb  ©eife  jua* 
fefct  wirb,  mehrere  Wate  fcin»  unb  wieöergenommen,  bamit  bie  an£än 
genben  3i»nfeifenfIocfen  abgefpiift  werben,  ^ernad)  gut  gemafd>en  und 
im  ©ommer  2—3  9?ad)te  auf  bie  $leid)wiefe  aufgelegt,  um  ben  wei» 
Jen  ©runb  oollfommen  rein  ju  erhalten. 

Die  fd)(ongenförmigen  weifen  ©runbbanber  werben  je£t  mit 
einem  frönen  21pp(ifation$gelb  gebrucft,  gewaflert,  bann  ©rün  einge- 
brucft,  wieber  gewdjfert,  abgetrocfnet  unb  bie  SGBaare  für  ben  93erfouf 
appretirt. 

Die  fronen  in  ben  Äottunbrucfereien  erzeugten  Arapprofafabri* 
fote,  bereu  DarttcUungSarten  wir  &ier  nd£er  aufleinanber  fefcen,  bejle 
Jen  in  golgenben : 

A.  "Sofa  -  ^ttigiwitt  ttt  -  WaljcnorttAfabrikate. 

Die  Ärapprofa  gabrifation  erfordert  für  ein  fteto  gleichförmig^ 
©elingen  fct)ön  gfdn$enber  garben  in  ber  Söe&anblung  fdmmttid^er  Ope- 
rationöoerfa&reu  unb  Manipulationen  bie  gröflte  flufmerffamFeit ,  oer 
bunben  mit  ber  jlrengften  SReinlicrjft'it.  ©ie  bebingt  ein  reined  n>eid)e$ 
SCBajfer,  welcfoed  burcfcauä  frei  oon  jeber  ©pur  bed  (Sifengefalted  fein 
muß,  unb  8GBa()f  retner  a,an$  unuerfdlfdjter  Materialien,  fo  wie  genaue 
Beobachtung  aller  (Jrfc^einungen  b<n  ganzen  Darjlettung«  -  $rocef 
Jtnbur*. 
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giir  SBafjenbrucfrofa  toitt,  je  nacktem  man  bte  rofenrett)e 
görbe  bunfel  ober  £eü  ju  t)aben  münfdjr,  miuber  ober  raebr  mit  SßBaf' 
fer  oerfcbmäd)te  ejfigfaure  $&onerbe  mit  0tärfe  oerbieft  ober  and) 
Jlloun  burd)  SMeijuefer  in  ber  Bufbruefbafi*  jerfefct  (um  Sruefen  oer.- 
wnbet.  3"ni  garben  fdjoner  rofenrot&er  garben  eignet  fid)  ber  Jtoi* 
gnan  ^ahrtfrapp  ^rimaforte  am  beften,  weil  frin^igment  baurr^afte 
unb  fdjöne  Nuancen  hervorbringt.  99?an  fonn  Übrigend  aud)  mit  (Sl« 
fajfer  ärapp  ber  feinden  Oualitdt,  wenn  bemfelben  beim  garben  10 
Jrocent  Äreioe  jufejjt  werben,  ober  $alb  $alnd-,  t)atb  SlfaflVr  Ärapp, 
wenn  bem  lejjtern  bie  angemejfene  Portion  Äreibe  gereicht  wirb/  fdjöne 
unb  Dauerhafte  rofenrott)e  flbjtufungen  hervorbringen.  Stfidjt  minber 
oueb,  wenn  aoignon^ofefrapp  genommen  unb  biefem  beim  garben  8 
$rocent  Äreibe  ^gegeben  werben. 

Sie  beliebigen  Nuancen  in  ben  äbftufungen  ber  reinen  rotten 
unb  rofenrotfcen  färben  hängen  hauptfäd)(id)aud)Oonben§duerungd 
raitteln,  bereu  man  fid)  jum  dtoftrm  bebient,  ab.  £ie  £>rucfbafen  für 
Sttignonette  *  SRujler  finb  folgenbe: 

a.  ©rutfbafUffirbunfefrofenrofbe  öafteowaarr. 

10  9)?af?  effigfaure  t^onerbe  6  ©rab  Baume*  SRr.  1, 

1  SO?aß  S&imabrühe  2  ©rab  mit 
20  5oti)  ©fijenmehf  unb 

S  <pfunb  ©tdrfe  oerbieft. 

b.  ©rutfbafi?  für  belfrofenrotb*  <£a(i  c o  t»  a a  r<. 

10  9Äa0  effigfaure  t^onerbe  97r.  1  mit  ©äffet  auf  4 
©rab  Baume*  gejieUt, 

1  95?afl  Bimabrühe  2  ©rab  Zäunte  mit 
20  tfoth  2BetVnme$I  unb 

8  $funb  etärfe  oerbieft. 

c  DrucfbafU  für  bunf elrofcnrotftc  orbindre  Öalicowoare. 

18  Wag  ©affer, 

2  Wag  93imabrut)e  werben  mit 
77z  ^funb  ©tärfe  angerührt, 
12'/,  9>funb  Hlaun  unb 

9  q>funb  12  Cotf)  föfeijuefer  ^tnjugebtac^t,  über  bem 
9cuer  oerbieft  unb  falt  geruht. 
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d  D  r  u  tf  6  ü  f  i  I  für  bellt  oimt  otfye  feine  öalicoroaare. 

13  «0?ag  SG&afler, 
2  3Ra§  23irnabrü£e, 
4  $funb  22  Üotr)  ®tdrfe, 
2  V,  <pfunb  Hlaun, 
1  q>funb  28  goty  »feijuefer  $ufammengefoc$t  unb  folt 
gerührt. 

£)urd)  bie  3ufammenfej}ung  au$  ber  ipanb  tnttteffl  2tfaun  unb 
95rei^itcfer  regulirt  fid)  bie  Drucfbajid  nad)  ber  deichte  ober  $tefe  ber 
graoirten  SDfufterwafsen.  gur  tief  graoirte  t&aljen  werben  weniger 
@alje  afd  für  feiert  graoirte  in  tfnwenbung  gebracht;  auefc  r)at  man 
eS  gan$  in  ber  ®ewalt,  oon  ber  bunfelften  bi$  in  bie  $eü"jre  garbenab- 
ilufung  burd)  me$r  ober  weniger  ®afjoerbinbung  &u  oariren ,  wobei 
jeborfc  fhts  auf  bie  GJraoirung  ber  £rutfwal$e  SRücfftc^t  genommen 
werben  mug. 

SHad)  bem  Drutfe  wirb  bie  SEBaore  4—5  Sage  aufgefangen/  oon 
ba  in  ein  warme*  3immer  gebraut  unb  fcernaety  jum  Äuf  fot£en  a,e« 
fcfcritten. 

3weimaligee  £u£fotr)en  ber  Sßaare.  £e)  werben  brei 
©tuefe  daCtco  an  einanber  geheftet,  bei  oier  einfachen  Touren  tlber  ben 
Jpafpel  Iaufenb  in  einem  50  Orab  warmen  Äu&fot&babe  be^anbelt, 
nad^er  gleid)  im  gfufle  gefdjweift,  in  ben  SÖafördbern  gewaföen, 
wieber  oier  ©tücfe  au  einanber  geheftet  unb  in  einem  55  @rab  war- 
men Äuffotjbabe  brei  einfache  Touren  gereift,  im  glujje  geföweift 
unb  in  ben  SBafdjrdbern  moglicfcjt  gut  gewafefcen,  benn  je  reiner  bie 
SBaare  oor  bem  gdrben  oon  bem  93erbicfunge)mittel  unb  ber  ntd^t  mit 
ber  gafer  in  innige  93erbinbung  getretenen  ££onerbebeije  gereinigt 
wirb ,  um  fo  lebhafter  unb  intenftoer  wirb  nac$$er  bie  garbe  erhalten. 

ärappfdrben. gur  feine SRofabrucf* fabrif ate  IdfU ft$ bie Ouan» 
titäthet  beften @>orte bee)  $u oerwenbeubeu 2fotgnon^atu0frapp ntrijt  ge- 
nau beflimmen ;  fte  oariirt  bei  (Saficowaare  oon  60  Liener  (SHen 
bad  ©tucf,je  naefc  ben  weniger  ober  mefcr  farbreid)  gebeeften  Hullern 
unb  jleigt  bei  SWignonette-Deffine  oon  2'A  bie  5  9>funb  Ärapp.  2)ure$ 
93or*  unb  tfudfarben  erreicht  man  feinen  3wecf  oie(  beffer  afo  bur<$ 
einmalige«  gdrben. 

©etm  93orfdrben  gibt  man  bem  Ärappbabe  9>funb  &oba 
(fo£Ienfduerlid)ee  Patron)  in  flöofler  geläjl  ju,  ge$t  mit  ber  SGBaare 
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bei  24  ®rab  «Xeaumur  SBBdrme  in  bad  $8ab  ein,  färbt  bte  erffe  @tunb* 
bid45©rab,  unb  weift  3/4  ^tunben  in  tiefer  Temperatur.  SHad) 
bem  gdrben  wirb  im  gfuffe  gefd)weift  unb  ftarf  gewaf$en. 

£etm  tfudfdrben  gibt  man  ebenfalls  74  ^funb  @oba  bem 
Ärappbabe  $u,  fdrbt  bie  erfle  ©tunbe  biß  45  ©rab/  bie  jweite  bid 
50  ©rab,  er^t  bie  Temperatur  raf*  auf  55  ©rab  unb  weift  >/4 
®tunben  Tang  in  berfefben.    $d  wirb  je&t  wieber  gefdjweift  unb  mog« 

rein  gewaföen,  wonach  bie  ®etfenv  SKofir*  unb  2toi»ir»Dperatio» 
nett  in  fofgenber  Orbnung  auf  einanber  gegeben  werben. 

ßrfre  @eife.  Sur  10  ©tücfe  (Eafico  werben  4  $funb  Ölfetfe 
genommen/  bie  SOBaare  5/*  @tunbrn  fang  bid  55  ©rab  SKeaumur  in 
t>em  (Seifenbabe  £in  unb  wieber  gefrafpelt,  heraudgenommen/  gefd^weift/ 
gevaföen. 

«Hofiren  ober  ® du  er n  ber  ffiaare.  3um  SRoflren  wirb  bad 
SBafferbab  auf  45  ©rab  «Reaumur  gebracht,  ljx  $funb  ©eife  in 
SSBoffer  geloft  zugegeben,  aldbann  2(/3  bid  3  ^funb  SRofagefafj  nad) 
unb  nad)  eingerührt/  bie  SBaare  über  ben  Jpafpef  bei  fleigenber  $em* 
peratur  bid  50  ©rab  fo  fange  hin  unb  wieber  getrieben/  bid  bad  SKoth 
bte  erforberficfye  Orangefarbe  angenommen  Jat,  metcfyed  in  beifduftg 
15  Minuten  erfolgt  fein  wirb,  wonach  gfeia>  gefcfcweift  unb  gewafa^en 
wirb. 

3um  ^öftren  ber  Ärapprofa  *  Ütfignonette  >  SSttufler  befielt  bad 
Mofagefalj  in  einer  93erbinbung  oon  1  $>funb  reinem  3innfaf$  in  3 
$funb  retner  ®afpeterfdure,  ober  auc&,  ed  werben  5  ^Pfunb  3tnnfaf &  in 
6  $funb  Öafpeterfdure,  ober  5  $funb  3innfaf £  in  4  $funb  @afpeterfdure 
unb  4  $funb  ©afjfdure  aufgelöft,  unb  oon  biefen  fauern  ®af  jaufföfungen 
genommen.  3innojrnbulfafje  wirfen  beim  9?o(tren  ber  Ärapprofafabri-- 
fate  natt)t^eifig ,  weif  bie  fefte  «ßerbinbung  ber  Jarbe  mit  ber  »auim 
»oHfafer  t^eifweife  aufgehoben ,  unb  in  ben  barauf  fofgenben  Reifen* 
bäoern  ju  viel  gebunbened  $igment  abgezogen  wirb ,  woburd?  fahle 
unb  matte  Sarben  jum  93orfdjetn  fommen.  @aure  3tnnorob&erbin< 
tungen  bewirfen  hingegen  einen  audgejeidjnet  günjligen  Sffeft  beim 
^öftren,  unter  Wefelen  wieberum  bad  boppefte  (Ehforjinn  (3innfafj  in 
®atyeterfdure  gelöfl)  ben  erflen  SRang  einnimmt.  £ie  übrigen  3inn* 
ornboerbinbungen  mit  ©duren,  ndmlid)  fafpeterfaured,  fdjwefeffaured 
unb  fcfcwefeffafjfaured  Sinnojrpb,  ftefern  jebed  für  pc|  »on  einanber 
abweid)enbe  SHofa  -  Sfluancen.  Serfelbe  Sali  ftnbet  flatt,  wenn  mit 
§<u*öeterfdure  ober  einem  ®duregemifcty  »Ott  2  Reifen  ©afjfdure, 
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3  titilt  fcafpeterfd"ure  unb  1  £t)eil  ed)wefeffa"ure  rofirt  wirb.  $urd) 
bie  Sar)l  biefer  dtoftrtntttel  formen  bte  oerfdjieben  von  einander  ob' 
wei$enben  SKofanuancen  erjtelt  werben. 

3  w  e  i  t  e  6  @  e  i  f  e  n  b  a  b.  £ie  roftrte  SBaare  wirb  in  ein  fod)en* 
bed  @eifenbab  gebraut,  in  weitem  ftd)  für  10  ©tiicfe  (£a(tco  37« 
$funb  0eife  geloü  befhiben,  nnb  bortn  eine  €tunbe  fang  tüchtig  ge* 
fo<$t ,  wieber  gewafcr/en  unb  t)erna<ft  aoioirt. 

Dadäoioiren  wirb  im  gefd)lojTenen  floioirfejfel ,  bergteidjen 
man  ftcf>  in  ben  $urfifcr)roti)färbereien  bebient,  »errietet,  gtir  16 
©tücfe  (£a(ico  bringe  id)  3'/4  ^funb  in  fBafier  gefojle  Oelfetfe  unb 
17»^funb@oba(frn|talIiftrte8  fot)(enfäuerlid)ed  SRatron)  in  ben  Äejfef, 
unb  fodje  bie  SEBaare  27»  bi$  3  @tunben  fang  bei  3  2ttmofpr)ären 
2>rucf.  2>urcfc  bie  S&e&anbiung  im  gefd)(ojfeuen  Steffel  err)ält  mon  bie 
SHofafarben  oiel  reiner  a(*  im  Äodjen  mit  @eife  in  offenen  ©efäfleu, 
benen  Cuft  jugänglid)  tf). 

SD?ei)r  ine  gMdudcfce  nuancirenbe  rofrnrotye  garben  gewinnt  man, 
wenn  beim  2toioiren  mebr  ®oba  &ugefe$t  wirb.  Qie  gurucfgebltebene 
gluffigfett  im  äotoirfejfet  fann  nocr)  für  eine  (weite  Partie  orbindrer 
SBaare  bienen,  wenn  berfelben  1  $funb  ©eife  unb  '/4  $funb  ©oba 
gugefe frt  wirb. 

21m  »ollenbetflen  werben  hingegen  bie  pr4d)tigen  Ärapprofa* 
fabrifate  erhalten,  wenn  man  bie  $3aare,  nacfebem  fte  gefetft,  rcftrl 
unb  wieber  gefeift  ijt,  in  einem  weinfleinfauren  ober  gucferfauren  93abe 
(l  £$eit  &dure  auf  400  $t)eife  SBajfer)  bei  60  <5>rab  SB  arme  fo  lange 
ber)anbe(t,  bie3  bie  rott)e  garbe  einen  ftarFen  ©tia>  in*  Orange  ange« 
nommen  i)at,  bann  gut  wafdjt  unb  im  gefcftlojfenen  ÄeffeC  naa>  ber 
angegebenen  Hrt  aoioirt.  Orbindre  SÖaare  fann  auf  biefe  SÖeife  in 
einem  gang  fdjwadjen  fdjwefelfauren  93abe  be&anbelt  werben.  Sttacfc 
ber  legten  @eifenoperation  im  2loioirfeffel  wirb  rein  gewafa^en  unb  im 
£ufttrocfeni)aud  abgetrotfnet/  weif  5trapprofa  bei  warmem  21btroa?nen 
an  Cujrer  oerliert. 

B.    Iftofabrntkfabrthate  mit  brri  rotten  /arbenab/lufnngtn  nnb 

rocift  angebrachten  Objekten. 

DunEe(ro{£  für  &  t  n  $  a  n  D  &  r  u  cf . 

5  Wla$  ejfigfaure  $r)onerbe  97r.  4, 

1  9)?a(j  &imabru$e, 

4  3)?a$  tG3a)Jer  mit 

3  $>funb  etarfe  oerbicft. 
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©unf<rrot*  für  Den  ©o  I  a  t  n  m  a  f  4  in  m.<Bo  rbrutf 
19  Sfeafl  ffiaffer, 

2  üftafl  *6imobrü$e  2  ©rat  Baume*, 
12V,  $ftint>  Wann, 

9  $funb  12  eotfr  »leijucfer  mit 
7Va  9>f»nD  fctärfe  oerfocfct  unb  faft  gerü>t 

$ellrot&  für  Den  GiuDrucf. 

1  SWof  effigfaure  S&onerbe  9fr.  1. 
V«  SMafj  SÖimabntye, 
V8         fafpeterfaure  $&onerbe, 
4*/a  90?a§  ©ummiwajfer. 

X>ie  weiß  ;u  bfeibenben  Stellen  werben  narfc  bem  Qiinbrucf  burdj 
benflufbrucf  Der  3infpa|>*?  (3mfrefervO  gefc^ri^f,  afebann  DerÜberbrucf 
Dura)  ben  SBa^enbrucf  gegeben. 

ÜberDrucf  für  fy  t  Ue*  Bofenro  r(>. 
23  OToß  SGBaffer, 

2  g&a&  fcimabrü>  2  ©rab  «Saume, 

2'A  9>funD  2tlaun, 

1  9>funb  28  ?ot&  fcleiptfer  mit 

9  9>funD  12  Coi^  ®tärfe  oerfodjt  unb  falt  geru>t. 

2>ad  Hufodngen  unb  Äu£fot$en  wirb  wie  bei  9tofa2Kignonette- 
er  oerricfttet. 

3um  93  or  färben  für  10  @tücfe  dalico  werben  20  $funfc 
toignon <3>alu$-Ärapp  mit  8  Cor^  0oba  genommen,  bei  24  ©rab  mit 
Der  ©aare  eingegangen,  bie  erfre  ©runbe  bid  45  ©rab,  bie  jweite  bid 
50  ©rab  gefärbt,  bann  '/4  ©tunben  lang  in  biefer  Temperatur 
erwarten. 

fceim  2(ud  färben  mit  bem  ndmficften  ©ewicfct  9>aIuö-Ärapp 
«nb  £oba  wirb  bie  jweite  @tunbe  biß  55  ©rab  gegangen ,  unb  V4 
©tunben  fang  bei  55  ©rab  verwerft. 

X>te  erfle  @eifenpa(fage  wirb  für  7  eturfe  Galtco  mit  3  ttfunb 
Seife  bei  70  ©rab  ©arme  «/4  Stunben  lang  gegeben,  unb  ba*  *of„ 
w»  »ie  bei  SWignonette^effine  »errietet,  bann  7  fctiicfe  mit  2'/* 
W«rt  Seife  eine  StunDe  lang  fo*enb  gefeift,  unb  juie^t  im  gesoffenen 
«öiuirfeffer  8  ©tunben  gefocfct,  wobei  für  16  etiicfe  galico  3»/t  g>fu»b 
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ölfetfe  unb  1  •/*  $funb  <2>oba  in  flnwenbung  fommen.  £arc&  Btfty 
üon  1  $funb  Seife  unö  V4  $funb  @oba  fann  bie  gebrauste  "Mvioit* 
flüffigfeit  nocfc  für  eine  Partie  orbindrer  SSBaore  bienen.  97ac^  jeber 
btefer  Operationen  wirb  im  glufj  geföweift  unb  in  ben  SGBafc^rdbern 
gut  gewaföen. 

SSaumwoHene  £ru<ffabrifate  btefer  ?(rt  werben  ^duftg  audj  nocf) 
mit  ©olibgelb,  ©rün  unb  JÖlau  auöfc^attirt,  welc&ed  namentlich  bei 
#al0tüä}elwaare  ber  gall  ip,  bie  in  $wei  rotten  flbfhifungen  mit  feinem 
rofenrotfcen  Überbrucf  unb  iüumtnirter  Hudfertigung  ein  beliebter  2frtif<l 
ftnb. 

C.  jtine  6/4  breite  Hafo^rutKfobriKate  mit  3  wt&en  £b|tafmv 
gtn,  m«fft  angcbra^ttn  /tgnren  nn>  folibgrfiner  Jlnof^mfitKnng. 

Dune*elrot&  für  Den  <ö  or  Drucf  mit  £an  Dm  oD  et  11. 

4  90?a|j  effigfaure  $£onerbe  9?r.  2. 
"/„  SOTaf}  Söimabrü^e  mit 
16  £ot&  9SBei$enme£l  unb 
1  q>funb  @t<Srfe  oerbicft,  beim  Äodjen 
8  Cot£  Baumöl  eingerührt. 

£elle*  ttüffc  für  Den  (ShiDrutf. 
1  SRafj  effigfaure  $£onerbe  Sttr.  2. 
V16  #?afi  Sßimabrüfce, 
4  SQ?ag  ©ummiwajTer. 

9?aci>  bem  bellrot^en  (Sinbrticf  werben  bie  weiß  $u  referoirenben 
©teilen  mit  ber  3t«ffalireferi>e  gefd)ü$t,  bann  bur($  bie  SÖBa^enbrurf^ 
raafdjine  ber  Überbrucf  für  £elleö  9tofenrot£  gereicht. 

SBaljenüfrerDrucf^af  U  für  fjeffeS  ftofenrofft. 

4  €0?af  effigfaure  ££onerbe  97r.  2. 
l  9D?af*  £imabrü$e  2  ©rab  »aurae,  . 
15  SP?ap  SßBajfer  mit 
6l/4  ?>funb  ©tdrfe  oerbicft. 

2tufjangen,  Äu$fot$en,  Steinigen  wie  bei  «D?isno* 
nette '  W?uf!er. 

3um  53 or färben  werben  für  10  ®tücfe  «/4  breite  65  Sfletrrt 
lange  feine,  fdjwere  baumwollene  ©ewebe,  80  $fiinb  fein  Boignon* 
q>alu$*£rapp  unb  8  Cot£  @oba  genommen,  mit  ber  Sßaare  bei  24  @r. 
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in  bad  Ärappbab  eingegangen ,  jwei  Stunben  in  langfam  aufzeigen- 
der Temperatur  bid  ju  45  @r.  gefärbt,  bann  3/4  Stunben  bei  45  ©r. 
erhalten ,  gefcfcweift,  gewafdjen. 

»eim  Budfdrben  mit  berfelben  Spenge  Ärapp  unb  Soba 
werben  8  Stunben  bid  55  ©rab  gefärbt  unb  V,  Stuube  in  biefer 
Temperatur  erhalten.  Sttacfc  bem  Budfdrben  unb  Saften  wirb  bie 
SBaare  eine  $albe  Stunbe  lang  bei  40  ©rab  SHeaumur  in  einem  mit 
10  ^funb  SEBei^enflde  ^ergerid^teten  &abe  be^anbelt  unb  wieber  gut 
geroafdjen. 

©ad  erfte  Seifenbab  wirb  mit  5  ^funb  Seife  gegeben. 
9Ran  ge£t  bei  45  ©rab  in  boö  «ab  ein,  weilt  »/•  Stunben  in  bem-- 
felben ,  »d£renb  welker  3ett  bie  ©arme  auf  50  ©rab  SKeaurour  ge* 
bracht  wirb,  föweift  unb  wafcfct  wieber. 

2>ad  SRofiren  wirb  mit  1  $funb  Seife  unb  4  bid  6  $funb 
3innauf(öfung  (P/4  ^Pfunb  reined  3innfa(£  in  1  ^funb  @alpeterfdure 
gclö|l)  bei  30  ©rab  SBdrme  vorgenommen/  wobei  wd^renb  l1/»  Stun* 
ben  bie  Temperatur  (angfam  bid  auf  55  ©rab  gebraut  wirb.  SGBenn 
bie  rotten  garben  ftdj  in  Drangegelb  oerwanbelt  fcoben ,  nimmt  man 
Die  ffiaare  föneü*  fceraud,  fdjweift  gleicr)  im  g(uß  unb  wafcr)t  in  ben 
SBofdjrdbern. 

©ad  $  weite  (Seifen bab  wirb  mit  5  $funb  Seife  unb  2 
<Pfunb  Soba  eine  Stunbe  lang  focfcenb  gegeben/  wieber  gewaföen/ 
unb  15  Stucfe  Sßaare  mit  10  $funb  Seife  unb  3  ^funb  Soba  2 
Qtunben  (ang  gefacht.  £>ie  benu^te  Seifenflüfftgfeit  im  2(oioirfef[e( 
wirb  burcfc  3ufa£  oon  2  9>funb  Seife  unb  3/4  9>funb  Soba  für  eine 
(weite  Partie  SBaare  oerwenbet. 

D.  Bafabnukfaktkatr  in  2 1tofa-£b(tofim0c n  mit  nmrafeunrtbem 

0ranl  unb  meinen  Agaren. 

effigfoure  $&onerDe  a!6  95afi3  für  bie  Ärappfarben  biefeö  X^rurtfa&riraffi, 

ijr  bie  fofgenbe: 

20  ^funb  reiner  fllaun  werben  in 

40  $funb  SOBafler  geloft,  bie  freie  Saure  bed  Hfaund  mit 

1  $funb  Soba  neutralijirt,  unb  ber  Äfaun  burcfc 

15  gpfunb  fcfeijutfer  $erfe&t. 
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5  $funb  efTt'dfaure  Sfonerbe  8  ©rab  &aume'/ 

8  9>funb  SBafler  mit 
30  üotfr  ©tdrfe  unb 
30  Cotj)  gebrannter  ©tdrfe  verlieft- 

► 

£  e  f !  r  o  t    für  Den  GinDrucP. 

8  $>funb  efitgfaure  Sfconerbe  6  ©rab  S5aum^ 
12  «PfunO  SBaffer  mtr 

9  $funb  gebrannter  ®tdrfe  oerbieft. 

Sttad)  bem  .fpellrotbeinbrucf  wirb  für  bie  Sfcilbung  weißer  giguren 
®<ftufcpaire  gebrueft,  für  wel*e  fteft  3inffal$referoe  am  beften  eignet. 
€d  wirb  nun  gut  getroefnet,  unb  oermittelfi  ber  SBal$enbrucfmoftt)iue 
ber  Unigrunb  für  JjeUrofenrotfc  burd)  folgenbe  Bufantmenfefcung  <J<' 
geben: 

12  $funb  effigfaure  S&onerbe  8  ©rab  SÖaume', 
36  ^funb  SSBajf«  werben  mit 

12  $funb  ©ummi  oerbieft,  unb  für  ben  &rucf  mit  effifl' 
faurem  3nbigo  geblenbet. 

SÖeim  3mpragniren  mittel)?  ber  äBaljenbrucfmafcfctne  bnrd)  eine 
enge  tief  graoirte  piecotirte  ober  9)?illerane$waf$e  $at  man  tnöbefon- 
bere  barauf  $u  fe£en,  baß  bie  SWanfarbe  gut  gefreijt  ift,  bamit  bie  auf 
ber  9)?u(!erfeite  unigeflofcte  SGBaare  fcftneü  trotf  net ,  wobureft  bie  weife 
SHeferoe  nieftt  alterirt  unb  aufgelöjt  wirb,  ©leieft  naeft  bem  abtrotfnfo 
wirb  bie  gebruefte  S&aare  3  bid  4  Sage  in  einem  me&r  feuchten  alfl 
troefenen  Cocal  aufgefangen ,  oon  ba  in  ein  $rocfen$immer  gebraut 
unb  fcernaeft  gefu&fotfcet.  2>a6  mehrtägige  Cüften  unb  barauf  fo^en- 
bed  Auffangen  im  $rocfenjimmer  wirb/  um  brillante  rofenrotf  e  garben 
$u  erhalten,  bei  allen  ftofafabrifaten  bureft  Ärapp  erjeugt,  unumgäng' 
lieft  erforbert.  2>ad  £uj>fot£en  unb  SBafcften  wirb  wie  oor&in  oer* 
ritfttet. 

3um  93orfdrben  für  10  ©tücfe  %  breite  65  gRetre*  lW 
SGBaare  werben  40  $funb  floignon  *  ^alttöfrapp  mit  12  Sotft  @M 
genommen/  $wei  ©tunben  in  auffieigenber  SBärme  bt$  46  ©rab  beho- 
belt/ unb  3/4  ^tunben  lang  bei  45  ©rab  erhalten. 

Söeim  2ludf4rben  mit  berfelben  ©orte  unb  duantit&t  Ärapp 
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unb  @oba,  wirb  wdt)renb  31/*  @tunben  bid  55  ©rab  gefdrbt,  unb 
eine  r)olbe  ©tunbe  lang  i»  biefer  SßBarme  erraffen. 

£>ad  er jre  Reifen bab  wirb  mit  3  <pfunb  ©eife  gegeben,  bei 
45  ©rab  Stteaumur  eingegangen  unb  '/2  ©tunbe  bid  50  ©rab  barin 
wroeilt.  <£$  wirb  jejjt,  wenn  bie  SGBaare  gewafefcen  ifl,  ein  g  weite* 
Reifen bab  mit  3  spfunb  ®eife  gegeben/  bei  55  ©rab  in  bad  »ab 
eingegangen,  bie»  auf  60  ©rab  err)6r)t,  unb  bie  SÖaare  V4  ©tunben 
lang  barin  ber)anbe(r. 

3«m  SHofire  n  werben  für  10  ©tücfe  SSBaare  l'/t$funb  ©eife 
unb  5  $>funb  3innauflöfung  (2!/2  9>funb  reinea  3i"»fal$  in  3  9>funb 
@alpeterfdure  aufgelof!)  genommen ,  md^renb  */,  ©tunbe  von  30  bid 
45  ©rab  SBarme  barin  oerweift,  bid  eine  redjt  orangegelbe  garbe 
erreicht  ijr. 

£>ad  britte  Reifen bab  wirb  mir  3 $>funb  ©eife  eine ©tunbe 
long  focr)enb  gereicht.  3wif$en  jeber  einzelnen  Operation  wirb  im 
SM  gefebweift  unb  in  ben  SÖBafdjrdbern  gewafcfjen. 

3um  ?( 0  i  0  i  r  en  im  gefd)loj]enen  Äefiel :  gür  10  ©tücfe  SBaare 
nimmt  man  7  q>funb  ©eife  unb  2  $funb  ©oba  unb  foetjt  2  bid  2'/, 
©tunben.  2>ie  benufcte  ©eifenflüfjigfeit  fann  nod;  für  eine  $weite 
^ort^ie  SBaare  bienen,  wenn  man  berfelben  2  9>funb  frifdje  ©eife 
jufejjf. 

Storni  bie  SRofafarben  urfprünglid)  fcfjon  einen  bldulidjen  ©tid) 
&aben,  wirb  beim  floioiren  im  gef<r)foj]enen  Äejjel  bie  @oba  weg» 
geraffen. 

»ei  ber  £>ar(rellung  ber  (>ier  aufgezeichneten  Srucffabrifatc  B. 
C.  unb  D.  fann  man  ficf>  auet)  mit  93ortr)eiI  für  bie  garben  ber  83e-- 
fconblung  mit  Biicfer-  ober  Stoinjtetnfdure,  auf  biefelbe  Seife  wie  bei 
ben  SKofamtgnonette-SSWufiern  angegeben  ifl,  bebienen,  woburet)  überaus 
fd)6ne  unb  gldnjenbe  SHefultate  erreicht  werben. 

»ei  feinen  Woujfelin  unb  3<»connetjioffen  werben  für  ganj  jarte 
rofenrott>e  garbenabftufungen  bie  tfufbruefbafen  in  if)rem  @afjger)alte 
Pete  föwdcfcer  ald  für  (Ealicowaaren  oerwenbet,  weil  bie  »eisen  ben 
oünnen  gaben  oiel  mer)r  burcr)bringenr  ald  ed  bei  biefen  ber  gall  ifr. 
Wie  übrigen  »er)anblungäarten  jlnb  unb  bleiben  aber  biefelben. 

©eriuge  baumwollene  ©ewebe,  welct)e  bie  Äo(ren  nidjt  tragen, 
werben  nur  einmal  gefeift,  roftrt  unb  wieber  gefeift,  woburet)  begreif* 
liajerweife  feine  fo  feftöne  &arte  garben  alö  bei  feinen  Stoffen  erlangt 
werben.    2>ergfeid)en  orbindre  SGBaaren  Tajfe  ic$  na(t)  bem  Stofiren 
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ttnb  Saften,  im  gefd)lofl>nen  2loiuirfef[eI  mit  (Seife  3  ®tunben  long 
fodjen,  tint>  erreiche  baburd)  ein  gewunfcr)te$  SHefultat. 

E.  funkel-  un>  bcürafenwtrje  prudvfabrikatc  in  ®crmr-|ttamer. 

£)ie  Darftellung  biefeö  Srucffabrifata  gninbet  ftcf)  auf  bie  TCn^ 
wnbuna,  einer  nur  tfjeilweife  wenig  jerfe^ten  Waunauflöfung  Wim 
Erliefen ,  bagegen  nad;£eriger  gdiijfic^er  3erfefcung  einzelner  Partien 
ber  Waunbafia  burd>  örtlichen  ifcleijucferaufbrucf  auf  bem  (Gewebe 
felb(r.  90?an  brueft  ndmlicr)  mit  einer  fgurirten  Überbrucfmalje  oer» 
birf'te  tflaunauflöfung,  welcfce  nur  wenig  tr)eilweife  burd)  SMeijucfer 
$erfe($t  ijt,  »ermittelt  bem  Rouleau  auf.  Sie  Äfaunauflofuug  hierfür 
barf  nur  fo  weit  burd)  #lei$ucfer  jerlegt  fein,  ala  (le  mit  ber  #aunr 
wollfafer  oerbunben,  burd)  bad  2(udfdrben  im  Ärappbobe  eine  geeignete 
r)ellrot$e  Ärappfarbe  £eroor$ubringeu  oermog. 

gur  ben  $ellrot£en  2>rucf  löfl  man  reinen  uöllig  eifenfreien  Waun 
in  SBajfer  auf,  neutraltftrt  bie  freie  @cr)wefelfdure  beafelben,  für  ein 
$funb  Wann  angenommen,  mit  4  £ot£  frpjlallifirter  2>oba,  unb  jer* 
fe£t  mit  4  Cot&  SMeijucfer,  fallt  bic  Huflöfung  auf  6  ©rab  Eaume, 
unb  oerbieft  alabann  für  ben  2Öal$enbrucf  mit  gebrannter  @tdrfe. 
2Öeil  aber  in  biefer£)rucfcompofition  ber  freie  2llaun  in  berÄdlte  leidjt 
frpjlallifirt,  fo  wirb  jte  jleta  etwaö  erwärmt  $um  2>rucfen  oerwenbet. 

©leicr)  nadjbem  bie  gebrückte  SEBaare  troefen  ift ,  wirb  bie  mit  ge* 
branntet  @tdrfe  ober  ©ummi  6  ©rab  SÖaume  ^altenbe  löleijucferauf* 
Iofung  mittel!*  einer  geeigneten  9D?ufterwaI$e  gebrueft,  burd)  welche  bie 
2lfaunbo(ta  auf  benjenigen  Stellen,  bie  mit  bem  2>rutf  in  SÖerityrung 
treten,  gdn$licfy  $erfe£t  unb  effigfaure  £ ^onerbe  gebilbet  wirb ,  welche 
ben  ©toff  im  Ärappbabe  bunfehot^  färbt,  wd^renb  bie  2(launba|i$ 
nur  £eflrot£e  garte  erjeugt.  2>o,  wo  ber  93lei$ucferaufDrucf  bie  nia)t 
alaunifirten  Stellen  berührt,  bleiben  fte  nacr)  bem  Sdrben  weiß/  weit  ber 
aufgebruefte  2Mei$ucfer  auf  ber  unoorbereiteten  Safer  burcr)  bie  SM4 
nigungdbdber  unb  SÖBafdjen  größtentjieila  entfernt  wirb.  9?ocr)  entfpre« 
cfcenber  ala  ber  23lei$ucferaufbrutf,  wirft  $ur  3*rfefcung  ber  Waunbafi* 
bad  concentrirte  effigfaure  9?atron,  wenn  ed  in  SGBafler  gelöjt  unb  im 
bruef  förmigen  3u(ranbe  oerbieft,  aufgebrueft  wirb.  2>iefer  tfufbrutf 
laßt  fid>  im  nad>£erigen  Äu£fot£babe  leicht  reinigen  unb  ^inter(dpt 
ba,  wo  er  mit  ben  weißen  Stellen  in  SÖerityrung  fommt,  feine  ©pur 
von  ?fn$ie£ungefraft  jum  Pigment  bea  Ärappa. 
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£ei  biefer  Art  bcö  Drucfd  ijt  ed  für  baö  (Belingen  faftiger  unb 
gldnjenber  Sarben  von  ber  größten  SÖBicfytigfeit ,  bog  bie  Saare  balb 
nad)  bem  Drucfen  in  einem  fiettf  feucht  erhaltenen  Cocal  6  bid  8  Sage 
lang  aufgefangen  wirb.  9Wan  (teilt,  um  biefed  $u  begunfligen,  flache 
©efdfie  mit  SEBaffer  gefüllt  auf,  unb  befprengt  ben  gufboben  in  warmer 
trocfener  3a^reÖ^eit  tdglid)  3  bte  4  mal  frarf  mit  SBaffer,  um  bie 
£uft  immer  feud)t  ju  erhalten.  (Sfe  bad  Äuffotfen  vorgenommen 
werben  fann,  wirb  bte  3Baare  in  einem  warmen  Bimmer  erwärmt, 
bann  im  gdrben,  Reifen,  Stfofiren  unb  2(oiviren  auf  gewöhnliche  SÖeife 
»erfahren. 

Shcorte  unb  SBirfuug  ber  Seife,  ber  3i n  n a  u f lö  f u  n-- 
gen  unb  Sauren  beim  Seifen,  «Hofiren  unb  }loi»iren 

ber  frapprothen  garben. 

£>ad  erfre  Seifenbab,  wtyrt  ber  frappgefdrbten  2Baare  gegeben 
wirb,  entzieht  ber  rotten  garbe  bat*  mit  bem  rotten  g>igment  oerbun* 
bene  Ärappbraun,  ferner,  ba$  aufgenommene  fahle  Pigment  unb  ben 
in  ben  nidjt  gebeizten  weißen  ©runb  eingefdjlagnen  garbjtojf,  unb  oer* 
f*£t  oie  rothe  garbe  jugleicf)  in  einen  Buftanb,  bad  SKofiren  mit  fauern 
Binnoerbinbungen  unb  Mauren  bejfer  auöjur)alten. 

£>ie  faueren  3innoerbinbungen  unb  Sauren  löfen  bie  übrigen, 
nicrjt  $ur  ©efenheit  ber  frönen  rofenrothen  garbe  gehörenben  $t)eife 
auf,  unb  uerdnbern  bie  rothe  garbe  in  Orangegelb,  welche  burefc  bie 
barauf  folgenben  Seifenbdber  in  ein  fcfjöned  SÄofenroth  wrwanbelt 
werben. 

Die  $heorie ,  welche  € b u a r b  Cettenberger  über  bie  (Sin- 
wirfung  ber  Seife,  ber  Binnoerbinbungen  unb  Sauren  bei  ber  Dar« 
jrelliuig  ber  Ärapprofa  aufteilt,  ift  in  wijfenfcfcaftlicfjer  Ziehung 
£ödjft  banfendwerth  j  fte  jlimmt  ganj  mit  meiner  eigenen  ttnficfot 
ü berein. 

3lad)  bemfelben  entzieht  bie  Seife,  buref)  bie  fcehanblung  im 
erjten  Seifenbabe,  ber  rotten  garbe  bac*  mit  bem  rotten  Pigment  t>er* 
bunbene  Ärappbraun  unb  anbere  Verunreinigungen.  Die  Seifen» 
fliiffigfeit  wirb  baburc$  rot£  gefärbt,  e$  fefcen  (1er;  glocfen  ab,  bie  fefr 
fiebrig  ftno,  unb  auf  eine  £arjoerbinbung  al8  golge  ber  Aufnahme 
von  Ärappbraun  hinweifen.  Dad  2llfali  ber  Seife  i\t  jum  Ztyeil  jer* 
fefct  worben,  unb  e$  muß  foTglicr)  eineSubjlanj,  bie  bem  frappgefdrb- 
ren  Stoff  endogen  worben  ifi,  fdureoertretenbe  (Sigenföaften  befifcen, 
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anbererfeitd  ®tearinfdure  ftef)  getrennt  mit  mit  ber  Ärappverbinbung 
vereinigt  fcaben.  ©ad  gefeifte  Ärapprotr)  t)at  an  @o(tbitat  gewonnen/ 
weif  bie  (Sinwirfung  ber  @duren  unb  ?llfalien  fdjwdcfcer  afd  auf  unge- 
feifted  itf. 

2>urcfc  bad  Lepren  mit  farpeterfdurer)altigem  Doppelcfjlorjinn 
erleibet  bad  gefeifte  £rapprot£  eine  partielle  3erfefcung. 

£)ad  3«nnojrnb  vertritt  tf)eifweife  bie  £teUe  ber  $r)onetbe,  wefdje 
öurcfy  bie  freie  <3aure  $iemlid>  weggerafft  wirb,  fo  wie  au$  bad 
Ärapprotr)  von  einem  $t)ei(  bed  Jtrappbraun  getrennt  wirb,  unb 
entließt  nad)  ben  ®raben  ber  93erbinbung  mit  bem  3innor9be  bie 
Orangenuance.  2>urd?  barauf  fofgenbed  @eifen  wirb  bad  3innoröb 
getrennt,  ed  verbindet  fi<$  mit  bem  Tilfali  unbffnbet  fic^  tu  ber@eifen« 
fhijjigfeif,  aud)  tritt  neuerbingd  ®tearinfdure  an  bie  Ärappverbinbung. 

3e  voll  jtdubiger  bie  3innverbinbung  entfernt  wirb,  um  fo  weniger 
prdvalirt  bie  gelbe  Sfluance  bad  SHotr),  welcfyed  burcf>  wieberr)o(te$ 
Reifen  erreicht  wirb. 

£>ie  3»rf«?r*  ober  ÖBeinfdure  entfernt  fowor)l  bad  3in"<>r9D^ 
bie  $r)onerbe  gdn$licf>,  unb  auf  bem  ©toffe  befinbet  jicf>  eine  33erbin< 
bung  von  Ärapprotr)  mit  ^tearinfdure.  »eibe  Mauren  bieponiren 
bie  frapprotf)e  Sarbe  nac$  bem  Reifen  me&r  tnd  aMdulidje. 

?lld  SKeagend,  ob  fowor)l  $$oncrte  fo  wie  3innojrnb  oollfldnbtg 
entfernt  ftnb,  fdjldgt  (5.  Cei  te n b e  rg e r  bad  (EampedEjer)of$pignieni 
vor.  bringt  man  udmlid)  ärapprott),  bad  nod)  $r)onerbe  ober  3*nns 
orpb  enthalt,  in  einen  (Eampecfter)oIjabfub  jum  gdrben,  fo  $ier)t  fowor)! 
bie  $r)onerbe  afd  bad  3innojrnb  bad  <Eampedi)e$of$pigment  raf$ «"/ 
unb  verwanbelt  ed  in  eifabraun.  ®inb  $r)onerbe  unb  3iuno/öb  »oll* 
(Idnbig  entfernt,  fo  bleibt  bad  SRotr)  unb  Äofa  unoerdnbert  rein. 

9?od)  fixerer  gelangt  man  jum  3iele ,  wenn  bie  frappgefdrbre 
SBaare  nad)  bem  erften  ®eifenbabe  mit  ber  angegebenen  SDfifcfyung  von 
@alj--,  Salpeter«  unb  @d)wefelfdure,  bei  einer  Temperatur  von  40®r. 
SKeaumur  in  einer  £)tluirung  von  1  £r)eif  @duremifd)ung  auf  600 
£r)etle  SOBajfer,  bie  SBaare  fo  lange  bef)anbeft  wirb,  bid  bad  9lot^  in 
ein  reined  9?otr)geIb  venvanbeft  ijr,  meldjed  in  10  bid  12  Minuten  g<» 
fäer)en  fein  wirb,  afdbann  eine  ©eifenpaffage,  eine  3«*«'  0>fr 
SBeinfteinfdurepaffage  unb  jufejjt  eine  Reifung  folgen  lägt,  woburefc 
bie  $r)onerbe  fortgefdjafft  wirb.  £ie  ®duren  trennen  hierbei,  einmal 
bad  &rapprot$  von  ber  $$onerbe,  fo  wie  bad  Ärapprorf)  vom  ärapp* 
braun ,  unb  ed  bleibt  wa£rfd>einlic(>  Ärapproir)  mit  ber  ©dure  un& 
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©tearinfdure  uerbunben  auf  bem  ©toffe  iurücf ,  welche  ©erbinbuiig 
burcfc  bte  Seifenbdber  jerfefct,  unb  bie  Saure  an  bad  ?llfali,  bie 
@teartnfdure  aber  mit  bem  Ärapprot^  tat  93erbinbung  tritt/  ba  ba$ 
freie  Ärappbraun  uou  ber  Seife  gleichfalls  fortgefc&afft  wirb. 

SSerfabren,  blnne  unb  anbcrc  äSafgenuberbrucffarfren  mit 
$tt>ci  rotben,  ©ber  brciun  unb  violett  gebrückten  Safen 
gufammen  and  Äronn  gn  färben. 

£iefed  intereffante  Srucffabrifat  ging  int  3a&r  1837  juerfi  aud 
ber  Äattunbrucffabrif  oon  Äöd^Iin  &  Singer  $11  3una,bun&lau  in 
ISöfymen  &en?or,  unb  befielt  fcarin,  2ipplieationd*3nbigoblau  al6 
Sffialjenuberbrucf  über  iiwor  eingebruefte  Sbafen  füt  Sweitotfy ,  %raun, 
Violett  unb  ffiei§paf!e  $u  bruefen,  ober  aueb  ftatt  &lau,  S&afen  für 
9tofenrot£,  Jjellviolett  unb  $el(e  catedjubraune  Jarbe  $u  überbruefen, 
unb  fdmmtlidje  garben  nadjfcer  im  Ärappbabe  au^ufarben,  wooureb 
im  farbigen  ftgurirten  5<mb  farbige  Dbjefte  rein  unb  o£ne  weißen 
Um^of  burefc  baö  Ärappfdrben  $um  53orfcf)ein  fommen. 

2>ie  CDarjiellungöart  biefer  oerfc^iebenen  farbigen  £)rucffabnfate 
befielt  in  golgenbem : 

SWan  bereitet  fi<b$uerjr  einen  SWorbant  fur9?ot§,  ber  auf  nadjjle-' 
$enbe  SSBeife  jufammengefefct  wirb : 

25  $>funb  reiner  eifenfreier  2ttaun  werben  in 
32  Sfiajj  SBBaffer  gelojl,  bie  freie  Saure  beö  Maunö  bureb 
27,  ^>funb  Soba  in  2  9J?aß  SGBajfer  geloft  neutraliftrt,  unb 

ber  Ttfaun  bureb 
1874  $funb  »leijucfer  $erfefct. 

X>ittifelrrfer»e  für  &unfefrotj>. 

8  9D?afi  Sftorbant  werben  mit  16  9>funb  9>feifenerbe  &u< 
fammengerü&rt,  von  ber  teigartigen  9D?aj[« 

1  9D?afj  mit 

7»  ^?oß  DWorbant, 

2  SWafj  Sßajfer, 

78  Sbimabrüje 
30  Cotr)  Stdrfe  »erfocht,  beim  Äocben 
8  Cot&  fcaumol  ^injugebracfjt,  vom  geuer 
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18  Coth  fal$faure  3infauflofung  eingerührt.   £ur$  m 

bem  £>rucfen  wirb  in  jebe  <0?afj  Drucfreferoe 
I1/*  Cotfr  3innfafj  in  wenig  2Baf[er  gelöjt  ^In^u^erü^rt. 

Driiifrfftrvf  f  u  r  £  c  1 1  r  o  f  f;.   3  n>  e  i  t  e  «  91  o  1 1;. 

3»  'A  SDtoJ  feigartige  SRajfe  werben 

1  Pott)  3innfar$  in  wenig  SBoffer  gelojt  gebraut, 
17i  95?aß  ©ummiwaflVr  hinzugegeben  unb  £ii(e(t 
7  Coth  fal$faure  Binfauflofung  eingerührt,  mit  jrarfer 
&imabrür)e  für  ten  2>rucf  geblenbet. 

SHocr)  mirfungöüoller  erweifen  ftd)  bie  2)rucfrefert>en ,  wenn  tem 
Worbant  cr)romfaured  Äali  gegeben  wirb,  welcfjed  ein  uortrepcM 
<2d)it(jmittel  gegen  ba$  Einbringen  ber  Überbrucf färben  fcarbieM. 
dergleichen  2>rücfrefer»en  werben  auf  folgenbe  SCBeife  jufammengefejjt: 

Dr  uif  reff  tue  füt  Dunfefrotfc. 

1  $>funb  Sttorbant, 

2  Sott)  ^feifenerbe, 

3  eoth  (Stdrfe, 

V8  ^oft>  Tragant  werben  &ufammen  verfocht/  beim  Äoc^en 
Vjx  Coth  33auniöl  htniugebra^t/  vom  5euer 
1  Coth  boppelcfjromfaured  Äali  unb  &ule£t 
1  Coth  fdjwefelfaurer  3i»f  eingerührt. 

X)rucfr<rfert>e  für  gellrofenrofh*    3  n>  e  i  <  e  •  K  0  l  (>. 

£0?an  wrbünnf  1  2)?a&  «Dforbant  mit  2'/,  $?aß  ©uininiwaiftr, 
t>on  biefem  werben 

1  $funb  gummirte  glüjfigfeit  mit 
8  üoth  $>feifenerbc, 
10  ?oth  ©ummi, 

4  Poth  gebrannter  ®tärfe  über  bem  geuer  uerfcieft,  beim 
Äocfjen 

r/a  Poth  83«"nwf  hinjugebradjt,  bann  uom  Jeuer  %v 
nomnien, 

1  £ott)  boppdcrjromfaured  Äali  unb  julejjt 
1  Poth  fdjwefelfaurer  3i»f  eingerührt. 

9?acr)  bem  £>rutf  t>er  rothen  SÄeferoen  wirb  für  bie  weißen  gi'a«: 


Digitized  by  Google 


167 


reit  bte  3inffaljfctyujjpafie  etngebritcft  unb  int  übrigen  auf  fof^ettb«* 
Seife  oerfo^ren. 

A.  Aufarbeitung  mit  blauem  töaljcnubtrbruck. 

£ie  blaue  2Baf$enuberbrucffarbe  iß  bie  beim  3nbigo  befcfjriibene 
mit  gelbem  ®d}wef*larfen  unb  fauflifcrjer  Äulifaufage  bereitete.  SSBenn 
tiefe  garbe  gebrueft  unb  troefen  ij*,  läßt  man  bie  SBaare  $wei  Tage 
jufammeiigefa^t  in  einem  femperirren  3immer  liegen  /  j>dngt  fie  oon 
ba  forgfdltig  eine  fyaibe  8tunoe  lang  in  gfufi  ein,  wafcfjt  nad)&er  in 
ben  SSBafdjrdbcrn  bid  beim  2lu6winben  baö  SBajfer  tyell  ablauft,  fub- 
Pot^et  bei  45  ©rab  SReaumur,  fcfyweift,  wafcfyt  wieber,  unb  richtet  bie 
SÖaore  junt  Ärappfdrben  vor. 

Ärappfdrben.  Sur  10  2>tCute  daltco  werben  18  bid  20 
$fuub  2loignon  <palud-Ärapp  genommen  «Ü?au  ge$t  bei  24  ©rab 
SHeautnur  mit  ber  SBaare  in  bad  »ab  ein ,  freigt  beim  gdrben  in  ber 
erßen  ©tunbe  bid  auf  42  ©rab,  iv eilt  eine  £a(be  &tunbe  bei  42  ©rab, 
unb  erbost  bann  bie  Temperatur  bid  44  ©rab,  in  welcher  nod)  eine 
$albe  ©tunbe  gefärbt  wirb.  *Ö?an  fetyweift  im  glug,  wafcfyt  in  ben 
2Bafd)rdt>ern. 

(Srfte  Reifen  paff age.  Sur  7  ©tücfe  Salico  werben  2'/4 
$funb  ®etfe  genommen,  unb  ber  ©aare  bei  50  ©rab  SReautnur  5 
einfache  Touren  über  ben  ipafpel  laufenb  gegeben,  gefcfjweift,  ge-- 
wafaVn 

<K  öftren  ber  SBaare.  (Sd  werben  für  7  @tücfe  Galico  2'/4 
<Pfunb  ®eife  mit  1  g>funt>  9tofirfaf$  (4  $funb  3innfalj  in  5  $funb 
©alpeterfdure  gelöft)  genommen,  unb  bei  45  ©rab  SßBdrme  4  einfache 
Touren  gegeben,  gefcrjweift,  gewafcfjen 

3weite  Reifen  paff  age  mit  2 '/4  ^Pfunb  @eife  bei  50  ©rab 
SXeautnur  burd)  4  einfache  Umlaufe  über  ben  ijafpel.  £>iefeS  ©fifen« 
bab  Pann  für  2  $art£ten  SBaare  benufct  werben. 

B.  Abarbeitung  mit  violettem  Wa^enöberfcrutk. 

Z)ie  oiolette  Überbrucfbafid  ift  ganj  biefelbe,  weld>e  für  SBeifj' 
bobenuberbruefwaare  uerwenbet  wirb.  9?adj  jweitdgigent  ?lu fangen 
wirb  bie  SBaare  jweimal  bei  55  ©rab  SHeaumur  gefu$fot$et  unb  rein 
9«»oafd)en. 
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Ärappfdrben.  10  ©tu<fe  (Ealico  SBaare  werben  mit  30 
$funb  fein  2h>ignon  •  9>aludfrapp  gefärbt.  9)?an  geft  bei  24  ©r.  % 
in  bad  Ärappbab  ein,  färbt  bie  erfre  ©tunbe  biö  36  ©rab,  fleigt  bis 
45  ©rab,  in  welker  Temperatur  nod>  eine  gtunbe  lang  gefärbt  wirb. 

(Srfled  ©eifen  bei  45  ©rab  eine  falbe  ©tunbe  lang.  9U; 
firen  bei  4  Doppeltouren,  bann  jweited  Reifen  eine  falbe 
®tunbe  lang. 

C.    «Sltwarbetttnifl  mit  llofa-tDaljcnfibfrtmitK. 

3BalgenuberDrucf:Qafi*. 

8  Waß  effigfaure  Tfonerbe  <ttr.  4, 
12  Wag  ©ummiwajfer, 
2  SO?aß  fcimabrufe  2  ©rab  i&eaume. 

9?ad)  bem  X)rucf  wirb  4  biö  5  Tage  in  einem  feuchten  ßocal 
aufgefangen,  uon  ba  in  einem  warmen  3immer  erwärmt,  jweimal 
bei  55  ©rab  SReaumur  gefuffetfet,  gut  gewafdjen,  bann  fcurcfc  53or-- 
unb  Ausfärben  bie  rotf  e  garbe  gegeben. 

93orfdrben.  Sur  10  ©tücfe  Salico  werben  20  $>funb  fein 
aoignon«<J>alu$frapp  oerwenbet,  bei  24  ©rab  SSBdrme  mit  ber  SSBaare 
inö  Ärappbab  eingegangen,  unb  mdfrenb  21/,  ©tunben  biö  42  ©rab 
SReaumur  gefärbt. 

£>ad  21 u  $f  drb  en  wirb  mit  berfelben  Ouantitat  Ärapp  vorge- 
nommen unb  mdfrenb  2  Vi  ©tunben  biö  44  ©rab  SHeaumur  gefärbt. 

2)aö  erfte  Reifen  bei  50  ©rab  eine  falbe  ©tunbe  fang, 
rofirt  wirb  bei  45  ©rab  12  biö  15  Minuten,  unb  bie  lefcte  Reifung 
entweber  im  offenen  ©efdß  30  bid  45  Minuten,  ober  im  gesoffenen 
21oiuirfejTel  2  ©tunben  lang  gegeben.  2>urd)  bad  floioiren  im  g<-- 
fdjlojfenen  Äeffel  erfc^eint  bie  rofenrotfe  $arbe  oiel  reiner  unb  fd}öntr. 

D.    Jliwarbritung  mit  eatccijubrannem  WaljeiinberbrnA. 

ii 

gür  Jptllcatedju-Uberbrucfwaare  wirb  bunfel-  unb  fellrotfe  9te- 
feroe  ofue  ctyromfaureö  Äali  aufgebrucft,  weil  l»(jtere0  bie  Satedjn- 
farbe  auf  ben  gebrückten  Stellen  fejter  binoen  würbe.  2>ie  (Eatf cfu» 
überbrucffarbe  wirb  folgenber  @e|talt  UteiUt : 

3n  16  SO?ag  datec^uabfub  von  8  q>funb  (Eatec&u  werben  über 
bem  geuer 
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2  $>funb  ©rünfpan, 
r/4  9>funt>  ®almiaf  gelojl,  un&  mit 
5  9>funb  ©ummi  verbtcft,  nach  bem  (grfalten 
20  £oth  falpeterfaure*  Äupfer  eingerührt. 

Die  banttt  gebrucfte  SSBaare  wirb,  nadjbem  fte  2  Sage  lang  ge.- 
$ongen  unb  erwärmt  werben,  tu  einem  falten  (Er)romrafibabe ,  welche* 
mit  r/3$funb  boppeldjromfauren  Äali  angefejjt  wirb,  über  ben  Jjafpel 
laufenb  bei  3  einfachen  Souren  genommen,  bann  gleich  eine  ^albe 
@tunbe  in  Sf ii@  eingegangen  unb  in  einem  55  ©rab  warmen  Äu^fot^* 
booepajfirt,  rein  gemafchen,  unb  in  aUem  anberen  gan$  wie  blaue 
Üfcerbrucfroaare  bet)anbelt.  9?ach  bem  Tibtrocfnen  werben  biefe  Drucf* 
fjbrifote  mit  foliben  (Sinbrucffarben  auögefchmücft,  welche  in  ©rün, 
»lau  unb  ©elb  befielen. 

Verfahren  mit  ^cbmorj,  Status,  $>nnf  c  Irorr) ,  9fpfettrott) 
unb  »tolett  fcitrcti  Srappfätbtn  ;uflletdf>  8tan,  <9rfitt, 
©el&,  (Brau  tittfc  catccfcubraunc  färben  bargufrelten. 

Die  (£nt|ter)ung  biefed  (hinreichen  ©erfahrend  gehört  wie  ba* 
vorige  ^ö^men  an.  würbe  juerft  in  ber  Äattunbrucffabrif  oon 
Söuorb  Cettenberger  ju  SReichftabt  im  3a$re  1837  burd)  ben 
Damaligen  ©rffchdftdleiter  ber  (Eoforie,  9)?agifier  Sfchepper  tnd 
Safein  gerufen.  <S.  tfeiteu berger  fe£te  nämlich  eine  $rei$aufgabe 
von  100  Dufafen  für  benjenigen  au6,  ber  ein  ©erfahren  ermittle, 
@*lb,  ©rün  unb  &fau  $ugleid)  mit  ben  »afen  für  Ärappfarbcn  ba6 
ßrappbab  paffiren  $u  laffen,  um  ba$  nach  bem  gdrben  oft  fo  fchwierige 
Sinpajfen  ber  9>nfcfarben  burrh  einen  leichteren  2Beg  $u  erfe&en,  welche 
SfaVpper  föjte,  bem  ber  ^reid  burch  eine  q>rüfungö*3uri  öffentfid)  ju 
erfannt  würbe,  wobei  mir  bie  (St)re  ju  $£eil  geworben,  eine$  ihrer 
SWitglieber  ju  fein. 

9tcid)jiabt  lieferte  in  (fr$eugung  fofeher  gabrifate  fdjön  gelungene 
M"Iiate,  bie  allgemeine  Sttewunberung  erregten.  Denn  mancherlei' 
€-cf)Wferigffiten,  tie  (ich  einer  jtetö  gleichförmigen  Ausführung  öftere* 
entgegen  flellcn,  mag  cd  allein  jujufctjreiben  fein,  baß  bad  neue  Ver- 
fahren im  ©rofjen  fid)  nicht  weiter  fabrifmäßig  oerbreitete,  unb  bie 
frühere  SWet^obe,  ©elb,  2Mau  unb  ©rün  nach  bem  Ärappfdrben  ein; 
jupajfen,  nicht  $u  oerbrdngen  oermochte.  (Sine  ^auptfehwierigfeit  im 
fcfchepper'fchen  ^öerfa^ren  liegt  für  ba$  nicht  immer  gleichmdjHgt 
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©dingen  f<fcönee  gfdnjenben  rotten  Sarben  in  ber  flnwenbuncj  bcö 
Äalfmifctybabed.  liefern  Übeljlanb  ifl  ein  im  3o^r  1841  jum  fflorWein 
gefommenee  engliföed  93erfa&ren  titele  auägefefct,  bei  welkem  ein 
fo^lenfduerfidjeö  Sttatronbab  mit  Äuf?fot£  flott  ber  Äalfmilcf)  »erroenbet 
wirb.  £>ad  engltfcfye  ©erfahren  blieb  nid)t  lange  flrenged  ©ejeimnip, 
Weil  ed  einigen  großem  gabrifen  bee)  kontinente)  gelang/  gegen  ein 
Jöeneftce  oon  mehreren  Rimbert  ©ulben  fic$  in  $8efi&  bejfelben  ju 
bringen. 

2>ad  Sfcftepper'fc&e  ber  Öffentlic$feit  überlieferte  93erfa$ren 
befreit  in  golgenbem.  2>en  Lüftern  entfprecfyenb  werben  ber  SRetye 
naef)  gebrueft. 

a)   93aft«  für  ?i  efr  t  f  4  n>  ö  r  j. 

1  «mag  &oI$faured  (Sifen  7  ©r.  fc. 
V,6  SW«8  aMan&ol$brit$e, 
6  Cot&  <J>feifenerbe, 
8  Cotfc  ®tärfe 
1  5ot$  Änpferoitriof/ 
3/4  £ot$  tiefen  Serpentin. 


jufammen  verfocht  unb 
"  falt  gerührt. 


b)    93afU  für  Dunfefrotfr. 

1  *0?aß  effigfaure  £$onerbe  8  ©r.  SB./ 
28  Cot£  ©ummt, 
I  <pfunb  <J>feifenerbe, 
l'/i  Cot(>  tiefen  Serpentin, 

l1/»  Cot&  Schweinefett/  mit  wenig  fbfau^oljbrü^e  gebfenbet/ 
über  bem  geuer  oerbieft  unb  fait  gerührt. 

c)   ©afU  für  £eUrot& 

1  9WaJ  £)unfeIrot&  mit 

2'/2  SERaß  SBafferpapp  jufammen  gerührt. 

©a  fferpapp. 

1  ^D7aß  SBaffer, 
28  £oth  ©ummi/  r  X4  ,K 

l*/t  Cot^  biefen  Serpentin. 
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d)  33ofi6  für  SBiolttt. 


1  9Raß  efjigfaured  Gifen,  7  ©rabfceaume 
8  99?aß  SÖBaffer 
6V2  9>funb  ©ummi 
9V4  ^ßfunb  ^feifenerbe 
18  Cot$  Ceinöljirnifj 


jufammen  gefönt, 
burcf)  ein  ®ieb  ge* 
fölagen. 


o)  (Sate$ubrauni  ^ar6e. 


#?an  fodjt  1  $funb  (Eatec^u  mit  6  9>fnnb  SBaiTer  bid  auf  4 
9>funb  ein,  fefct  6  Cot&  frpjtallifirten  ©rünfpan,  bann  1  ^pfunb 
2  2otfy  ©ummi  $u,  unb  gibt  (auwarm  7z  $>funb  geflogenen 
®almiaf  ju,  f>afftrt  burd)  eiu  ipaarfieb. 
SBcnn  biefe  $5afen  für  bie  &rappfarben  alle  etngebrucft  finb,  gibt 
man  ber  fXtifye  nacf)  folgenbe : 


9D?an  löfl  in  1 99?a|j  ©ummiwaffer  18  CotJ  frnjlallifirted  falpeter» 
faureö  S3lei  auf  unb  blenbet  ben^lufbrucf  mit  etwas  cfjromfaurera  Sali. 


3n  einer  SKeibefcfcale  »on  ©fad  ober  Steingut  werben  l  <pfunb 
4£ot&  ausgepreßter  3inninbigo  mit  10  Cotb3ucferfprup  unb  3/4  <Pfunb 
btcfem  ©ummiwafier  $ufamm*n  abgerieben. 

2)er  3inninbigo  wirb  aud  einer  2luflöfung  uon3ubigo  mit2(e(jfali 
unb  3innojr»bu(,  burd)  Sailen  mit  fatjfaurer  3innauflöfung  gewonnen. 
Sttad)  bem  gdllen  (aßt  man  einen  Sag  flehen,  jie£t  bie  obenfle^enbe 
Slüfjtgfeit  mit  einem  £eber  ab,  fluttet  abgefocfcteö  SBaffer  auf  ben 
dräudc^cn  9?ieberfölag,  laßt  wieber  abfegen,  $ie£t  baö  SBaffer  ab, 
bringt  ben  &a£  in  einen  Sopf,  bebecft  tyn  mit  einer  Keinen  ©cfeidjt 
abgefodjten  SEBafferö  unb  uerfdjließt  tyn  mit  einem  gut  pajfenben  Decfel 
vor  bem  Butritt  ber  Cuft.  93on  biefem  3inniubigo  wirb  immer  nur  fo 
»iel  gepreßt,  alö  man  täglid)  jur  garbe  benötigt. 


s))?an  mifdjt  in  einer  ffteibfäaU  28  ?ott)  audgepreßten  3iuwinbigo 
mit  16  Cotr)  3iicferfprup  unb  28  Cot£  mit  ©ummi  vertiefter  falpfter-- 
faurer  ^(eiauflöfung.  2)er  rebujirte  3i"ninbigo  ijl  fowor)l  für  &fau 
als  ©rün  jebem  anbem  3nbigo  vorsu$ie£en,  weit  er  ntdr)t  fauer  ijl, 
bat)er  im  2)rucfen,  wenn  er  auf  23afi$  für  @cr)war$  fallt,  fein  gließen 
betfelben  veranlaßt,  fonbern  tiefes  ®cfywarj  im  Ärappfdrben  jurücfldßt. 


f)  für  Gel b. 


g)  Ii  d)  t  b  t  a  u  e  5  a  r  b  e. 


Ii)  ©oHbgrän. 
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£>urd)  Mauren  gefällter  Snbigo  bringt  bei!  97acfjt^eif/  bafj  er  ftdj  ju 
fdjnefll  ojrnbirt  unb  in  regenerirten  Snbigo  übergeführt  »wirb. 

«ßerbicfte  f  a  I  pe  t  e  rfa  u  r  e  SMeia  »  ff  6  f  u  ng. 

90?an  föfl  in  l  SWagfffiaffer  unb  2  «D?afj  ©ummiwaffer  3V4  <3Pfunb 
falpeterfaured  SÖfet  auf,  unb  fejjt  lauwarm  '/»  Sttafj  3ucferfprup  unb 
r/a  SDIaß  ©ummiwajfer  ju. 

£)ad  ^rucfen  ber  Hauen  unb  grünen  garbe  muß  rafefy  unb  o£ne 
Verzögerung  gefcr)e$en,  bamit  bieOrnbation  bed  3mninbigod  möglidtf 
oerfcinbert  wirb,  wibrigenfalld  man  ein  fd)fed)ted  £elled  fclau  unb  flott 
Orün  bfod  ©elb  erhalten  würbe,  aud)  bürfen  bie  beiben  Rathen  in  fei- 
nem $11  Reißen  3immer  gebrueft  werben,  unb  müjfen  naefr  bem  2)rucfen 
falt  liegen.  Bwei  bid  brei  ®tunben  nacr)  bem  ?{ufbrucf  bed  ©oltbgrün 
fann  man  fcr)on  jur  erjlen  9>ajfage  oor  bem  ßarben  fcfcreiten. 

23  e  fj  a  n  b  e  1 11  ber  SSB  a  a  r  e  \>  0  r  bein  S  ä  r  b  e  n. 

A)  Ä  a  l  f  m  i  l  c$  b  a  b.  Ü)?an  r>at  $wet  Äüpen  neben  einanber  (te* 
£en,  wooon  bie  erfte  eine  flarfe  Äalfmild)  oon  beiläufig  80  «pfunb 
2Je(jfalf  enthält,  bie  zweite  mit  reinem  SBaffec  gefüllt  i|l,  bie  öfterö 
erneuert  werben  muß.  Die  SBaare  auf  ©ternrafcmen  gekannt,  wirb 
unter  raföem  ?(uf*  unb  Sflieberbewegen  4  «Minuten  fang  in  ber  auf' 
gerührten  Äalfmildjfüpe  erhalten,  bann  fdjnell  in  bie  Sptye  geigen, 
etwad  abtropfen  faffen,  £ernad)  in  bie  &d)Wenffüpe  gebracht  unb  unter 
fdjn  eifern  bewegen  3-  4  Minuten  fang  erhalten,  wieber  in  bie  ipör)e 
gebogen,  ben  Jpafpel  an  bem  gfug  ober  9$ad)  in  ein  höljeriied  ©efleü 
oon  horizontaler  SHidjfung  gelegt,  um  i£n  bequem  bref;en  unb  bad 
@tücf  feiert  ind  SBafler  ab^adpeln  ju  fönnen.  Siefed  gefcf)ie£t  oop 
fidjjtig,  inbem  man  bad  lodgemad)te  (Snbe  gleid)  ind  SBajfer  wirft, 
wdjrenb  eine  $erfon  mit  einem  @tocf  bad  @tücf  im  SBajfer  breit  ju 
galten  unb  fortjujlojjen  bemüht  ifh  SBenn  bad  ©tücf  gan&  abgef>a$» 
pelt  ijf,  wirb  ed  breit  über  bie  ©fange  eingegangen  unb  $wei  ©tunben 
lang  in  fliegenbem  SEBajTer  hängen  gelajfen.  üttan  $at  tf$t  $11  geben, 
bap  beim  (Sinhängen  feine  ?lbflecffe£ter  entfre^en,  welche  tmrd)  eiue 
oorfiefctige  unb  fdwelle  Manipulation  oermieben  werben  fonnen.  97ac!> 
jwei  ©tunben  fangen  wirb  im  3GBafcr)rabe  rein  gewafdjen  unb  ind 
(Ehromfteienbab  eingegangen. 

Söei  ber  SÖehanblung  im  Äalfmilctybabe  fann  ed  ficft  $utragen,  fraß 
bie  2tufbrucfbafen  für  SRoth  leicht  alterirt  unb  bie  efjlgfaure  tyontttt 
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$erft£t  wirb,  wobur$  im  ärappfdrben  ein  mattcd  abgeriffened  9totr) 
juni  93orfcf>ein  fommr.  Um  biefem  Uebel  jh  begegnen,  wirb  bie  ffiaare 
nad?  bem  erjlen  (Einengen  unb  Steinigen  bnrcr)  ein  f<$wacr>ed  (Sffigbab, 
wie  in  ber  Capidfabrifation ,  genommen/  woburd)  ber  ju  fet)r  abge* 
flumpften  efjigfauren  T^onerbe  frifd^e  (5f(igfdure  gugefü^rt  wirb.  3* 
benfalld  bleibt  ed  für  ein  ffetd  gleictyformiged  ©elingen  wünfcrjeudwer- 
t£er  9tefultare  geratener,  jicr)  jratt  ber  Äalfmild)  bed  natron^altigen 
d?u$fot$babed  jur  X>arflellung  biefer  gabrifate  $u  bebienen,  welche« 
Dem  engliföen  ©erfahren  einen  fo  entfcfciebenen  93or$ug  oor  bem 
TfaVpper'fcfcen  fiebert. 

B.  <££romfleienbab.  SWacr)  bem  Peinigen  jie^t  man  bie 
2Baare  in  einem  (E^ronifleienbabe  ab.  (Ed  wirb  für  tiefen  $e$uf  bad 
Saffer  foerjenb  gemalt ,  ein  Jalb  bid  Drei  ajierrel  ®trid)  SÖeijenfleie 
$in$ugebracr/t,  einige  Wale  aufwallen  raffen,  bannfooiel  falted  SB  affer 
jugegebeit,  bid  bie  Temperatur  40—45  ©rab  jeigt.  9Wan  löjl  1  $funb 
boppelcfyromfaured  Äali  in  warmem  SBaffer  auf,  rü£rt  '/» 9>funb  Äreibe 
^tti^u  unb  fluttet  ]/3  biefer  glüfftgfeit  in  ben  Keffel,  bad  anbere  £rit-- 
tel  laßt  mau  jurücf,  um  wäfrrenb  bem£)urd)tie£men  ber@tü<fe  ed  na  et; 
unb  nad)  jugeben  $u  tonnen.  «Ütan  fä£rt  mit  2  bid  3  ©cücfen  in  bad 
fcab  ein,  gibt  4  bid  5  Touren  über  ben  ipaöpel,  nimmt  fte  $eraud, 
[abseift,  wdfdjjt  in  ben  SÖafdEjräbern  unb  richtet  $nm  Krappfärben  vor. 

C.  gärben  im  Ärappbabe.  &eim  ärappfärben  rechnet 
man  nad)  93er£ältnifj  bed  miuber  ober  me£r  farbreidjpen  9Rujterd  auf 
ein  ®tücf  Galicowaare  2—3  $>funb  Hoignon  9>alud  Ärapp,  fdngt  bei 
20  ©r.  9t.  ju  färben  an,  er$6£t  bie  Temperatur  wäjrenb  jwei  ®tun* 
ben  nad)  unb  nad)  auf  65  ©rab,  bei  welcher  man  noer)  eine  @tunbe 
weilt.  SWact;  bem  gärben  wirb  gefcr)weifr,  in  ben  $Bafcr)rdbern  rein 
9emafcr)en  unb  ben  9teinigungdbdbern  übergeben. 

D.  9t  e  i  n  i  g  u  n  g  d  b  ä  b  e  r.  gür  ein  tiefeö  @cr)war$  unb  fräfti« 
ged  Ärapprotfr  genügt  ed,  bie  gefärbte  SBaare  bei  80  ©r.  9t.  eine 
!>albe0tunbe  lang  ju  fleien,  £ernacr)  in  einem  60  ©rab  warmen  G$lor« 
natronbab  fo  lange  burdjjunefcmen,  bid  ©elb  unb  ©rün  ganj  rein  er* 
fajeinen.  SSBill  man  hingegen  flatt  ®a)warj  ein  ttefed  93ioCert  mittet* 
term  ind  iöläulidje  fpielenbera  Ärapprofa  Jaben,  fo  wirb  fein  Kleien* 
tab  gegeben,  fonbern  unmittelbar  ein  ^albflünbiged  ©eifenbab  oon  60 
®r.  9t.,  worauf  naa)  bem  23afct)en  gefäuert  wirb.  SDtan  richtet  $ier.- 
für  eine  SBanne  mit  ipadpel  oerfe^en  oor,  erwärmt  bad  Sßaffer  bid 
25  ©rab,  gibt  für  10  (Eimer  äBaffer  1  — r/a  ¥funb  ©alpeterfäure 
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40  ©rab  Raunte  ^tti^u r  rü$rt  gut  burdj  einanber,  fd$rt  mit  4  —  5 
©tücfen  in  bad  83ab  ein,  gibt  einige  Touren  über  ben£a$pel  laufenb, 
bid  baeSKotfc  in  Drange  nuancirt,  ge$tgleid)bamit  tnaSBajfcr,  fcbwcift 
unb  wafcfct.  Sa  wirb  nun  ein  jweited  @eifenbab  eine  $olbe  ©tunbe 
lang  bei  60  ©r.  9t.  gereift,  wieber  gut  gewafc&en  unb  jufe&t  Die 
@f)lornatroube$anb(uug  wie  oor£in  gegeben.  3n  bem  dflornatron* 
babe  weilt  man  fo  lange,  btö  ein  reined  SBeiß  unb  reineö  ©elb  erzeugt 
i|r,  ofne  baß  bie  Ärappfarben  baburd)  alterirt  unb  abgefefjabt  erföei-- 
nen.  2tud  biefem  83abe  wirb  bie  SBaare  gleich  im  gluß  geföweift, 
jwei  £tunben  eingegangen,  bann  nocftmald  gut  gewafcfjen. 

Sollte  bie  grüne  garbe  ju  Mdulidj  geworben  fein ,  fo  wirb  eine 
falte  ^affage  oon  boppeld)romfaureni  Äali  in  SBajf?*  ^clöfl  gereift, 
unb  haUi  5  C'otf  boppelcfyrcmfaured  Äali  für  1  ©tücf  (Ealico  oerwem 
bet,  wieber  gewaföen  unb  um  ben  ©runb  rein  weiß  $u  erhalten,  in  ei; 
nein  leisten  ®eifenbobe  bei  40  ©rab  burcfcgenominen,  bann  wieber 
gewafcfyen,  aufgefangen  unb  abgetroefnet. 

£a6  (Eflornatron  wirb  für  biefen  33e$uf  auf  folgenbe  ttrt  be- 
reitet: 25  9>funb  fäuflidjer  trocfenerdflorfalf  werben  mit  faltem  SBaf* 
fer  angerührt,  unb  eine  faft  geworbene  ?(uflöfung  von  15  ^funb  frp- 
ftallifirtem  fo£lenfduerlid)en  Patron  in  ber  finreidjenben  Dringe  SSBaf- 
fer  jugegeben,  bann  2  —  3  2)?aß  flüfflger  (S&lorfalf  eingerührt,  Der 
burd)  (Sinflrömen  gasförmigen  (E£lor0  in  £alfmild>  bi$  $ur  Sättigung 
bereitet  wirb,  £ie  rein  abgepellte  glüfftgf  eit  jleUt  badCtylornatronbar. 

(SnglifcfyeS  93erfa^ren. 

2>at  englifc^e  ©erfahren  unterfdjeibet  ftd>  im  SBefentli^en 
baburefc  oon  bem  £fd)epper'f#en,  &ag  für  Me  ßrappfarben  biege* 
wö$nli$en  flufbruefbafen  gebrueft  werben,  unb  flatt  bem  unjuoerlafi» 
gen  Äalfmifdjbabe  ein  natronpaltigeö  Äupfotfcbab  in  ?lnwenbiing  ge* 
bracht  wirb,  weichet)  einem  gleichmäßigen  ©elingen  oiel  beffer  entfpricf)t. 

23eim  englifcfyen  93erfa$ren  werben  juerjt  bie  $afen  für  Ärapp« 
färben,  nämlic^:  ©cfjtüarj,  »rann,  Xmnfelrotfc,  J?eUrofeurot$  unD 
ftiotett,  gebrueft,  für  welche  bie  bei  ber  iüuminirten  SGBeißboben  5«-' 
brifation  angegebenen  bie  befielt  jtnb.  SGBenn  biegabrifate  mit  Samern 
überbruef  (Soubassement)  bargejlellt  werben,  fo  reicht  man,  nae&bem 
bie  85afen  für  Ärappfarben  eingebrueft  ftnb,  bie  3inffal$fd)u|jpa(te  für 
SBeiß,  unb  brueft  nad^er  ©elb,  53lau  unb  ©rün,  auf  welche  ber 
©oubaffementdbrucf  folgt,   »ei  SBeißboben^gabrifaten  wirb  hingegen 
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nacft  bem  Sinbrncf  ber  »afen  für  Ärapp  unb  ge^rigem  Bilfingen 
unmittelbar  ©elb,  8Mau  unb  ©run  eingepaßt  unb  nact)  bem  X>ru<f 
aföbalb  jur  Steinigung  gefd^ritten. 

©afi«  für  gelbe  ff  arbe 

3  9>funb  farpeterfaured  fclei, 
S  9>funb  ftfeijucfer  werben  in 

9'/,  9J?a&  SBafler  gelöft  unb  mit  gebrannter  etdrfe  brucfrectjt 
verbicft. 

SSlaue  Drudfarbe. 

3  9>funb  15  2ot$  rebucirter  3nbigo, 

1  9>funb  5  2ot$  ©ummiwaffer  (37,  ^ftuib  ©ummi  in  9^>funb 
SÖajfer  gelojl)  mit 

1  ^fitnb  gebrannter  etarfe  jufammengerttyrt,  unb 

4  Cotfr  Sinnfalj  jugefe&t. 

&  r  ü  n  e  Druiffarfce. 

3n  einem  <D?arienbabe  befinMic^en  fleinernen  Sopf  16(1  man  = 

2  V,  3>funb  ^öleijucfer  in 

19  eott>  Sffigfdure  6  ©rab  SJaume  auf,  fejt 
4  $>funb  20  Cotr)  rebucirten  3nbigo  ju,  oerbicft  mit  gebrann- 
ter @tärfe,  unb  rityrt 
4  2ot$  3i«nfalj  ein. 

Sur  bie  »erfdjiebenen  2BaI&eniiberbrucffarben  bienen  fofgenbe 
3ufammenfe|jungen : 

ff  ür  Oliven  färbe. 

7»/a  «D?aß  fcafi*  für  ©elb, 
31/,  90?a(j  ©ummiroajjer, 
7a  SOtaß  fcoljfaured  (Stfen  9  ©rab  mit  gebrannter  §tä"rfe  brucf* 
red>t  »erbicft. 

ff  ür  Drange  färbe. 
8  3D?aS  »ö(i*  f»r  @<M/ 

4  90?aß  eftigfaure  $£onerbe,  8@r.,  mit  gebrannter  ©tarfe  »erbicft. 

ffar  91  an?  in  9«  («Suff«)  ffarbe. 
774  SWaf  S&aflö  für  ©elb, 

27»  9J?aJ  efligfaure  ££onerbe,  8  ©rab,  mit  gebrannter  Ctärfe 
verbicft. 
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Sur  Z>rapfar6e. 
4  S9?a|j  »a(!6  für  ©elb, 
6  #Wafj  <$unimiwa}Jer, 

Vi        r}ofifaureö  (Sifen,  8<3>rab,  mit  gebrannter  Srdrfe  oerbicfr. 

5  tf  r  graue  Sarfce. 
2)ie  grauen  Sarbenabihifungeu  werben  bitrct)  mer)r  o;*er  weniger 
3«fa&  uoii  falpeterfaurem  (Sifen  jur  oerfctjwdc^ten  gelben  »afi$ 
vorgebracht. 

Söe$anblung  ber  Saare  nact)  bem  Drucf. 

£3et  SSBeifiboben gabrifaren  wirb  bie  SBaare,  wenn  3Mau  unb 
©rtlu  eingebrucft  €  fr,  ua<$  einigen  ©tunben,  ober  Idngflend,  wenn  ge- 
gen flbenb  ber  2>rucf  ooßenbet  worben,  ben  anbern  99?orgen  bie  fer- 
nere Stoanipufotion  oorgenomtneu.  Der  SÖa^enuberbrticf  (Soubasse- 
ment)  gefc$ie$t  ofabalb,  na^bem  »lau  unb  ©nin  gebrucft  itf.  @lei<4 
nacr)  bem  tleberbrucf  wirb  bie  SSBaare  in  einem  filmen  3immer  aufge- 
bangen,  unb  ben  barauf  fofgenben  99?orgen  mit  ben  Operationen  bo 
gönnen. 

£rjre  Operation.  &obaf  u  r)fot£bab.  3n  eine  oer$d(t- 
nißmdßig  tiefe  fro^erne  Äupe  wirb  eine  8  Örab  ttaume  ftarfe  97atron- 
Tauge  aud  froftallifirter  for)fenfduerlicr)er  eoba  gegeben,  unb  je  für 
100  $funb  @oba  150  $funb  friföer  Äut)fotr)  burcfc  ein  eieb  gefebla- 
gen,  tmit  bad  ®tro£  jurücfbleibt,  r)in$ugebracr)t.  2>aö  ©anje  wirb 
für  eine  gf einförmige gWajfe wor)l  burd}  einanbergerur)rt  unt>24@riui' 
ben  (ang  flehen  gelajTen.  2>ie  SBaare,  auf  @ternrar)men  gefpannt, 
wirb  in  bie  juoor  aufgerührte  fatte  gluffigfeit  4-5  Minuten  lang  ein- 
gefenft,  unb  unter  (Teter  Bewegung  erhalten,  bann  in  bie  £6$e  gejo- 
gen  unb  in  ber  jur  Seite  (ler)enben  2Bafierfupe  ab  g*fcr)  weift,  $ernad> 
jwei  ©tunben  in  gfufj  eingegangen  unb  in  ben  2Bafcr)rdbern  rein  ge* 
wafc^en. 

2>ad  @obafur)fotr)bab  fann  Tange  für  ben  ©ebraucfc  err)aften  wer- 
ben, wenn  oon  Seit  $u  3eit  frifctyer  Äur)fotr)  ^gegeben  wirb.  SBenn 
burct)  fdngered  Arbeiten  bieWfct)weiffupe  ju  fer)r  mit  Patron  gefdttigt 
tfl,  wirb  ein  frifcr)ed  SÖajferbab  r)ergericr)tet  unb  bad  affalifirte  SBajfer 
fann  mit  jum  nafronr)aItigen  &u£fotr)babe  oerwenbet  werben,  woburcty 
weniger  93erlufl  an  «Material  refuftirt. 

3roeite  Operation.  <£r)romfaured  Äalibab.  3ur  »fo 
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&ung  für  bie  gelbe  unb  grüne  garbe  wirb  ein  PaTted  crjromfaured  Sali* 
bat)  in  einem  93erbdltnig  von  8  Cotfc  boppelcrjromfauern  Äali,  8  l'otfc 
fo^fenfduer[id)em  Patron  $u  9  «pfnnb  SEBaffer  bereitet,  in  welchem  Die 
SfBaare  5 —  6  Minuten  lang  über  ben  £aöpel  r)in  unb  wieber  gebrer)t 
wirb.  DJacfc  biefer  Operation  wirb  wieber  rein  gewafdjen  unb  bei  40 
®rab9t.  12  — 15  Minuten  lang  gefu^fotbet,  ober  ed  fann  aud)  gleich 
uim  Ärappfdrben  gefdjritten  werben,  weil  baö  äu^fotyen  für  ein  gu- 
te6  ©dingen  nidjt  abfolut  erforberlidj  ifL 

ßrappfdrben.  2>a6  gdrben  mit  Ärapp  wirb  ganj  auf  bie^ 
felbe  SGBeife  oolljogen,  wie  bei  illuminirten  SBeijjbobenfabrifaten  ange* 
geben  ifh 

SHei  n  igen  na  d)  bem  gdrben.  DJarf)  bem  gdrben  unb  2Ba^ 
feben  wirb  bie  SOSaare  in  einem  focfjenben  Äleienbabe  gereinigt,  unb 
wenn  ber  ©runb  weiß  ift,  ber  gelben  unb  grünen  garbe  wegen,  in 
einem  warmen  d^Iornatronbabe  gefront.  3"  foldjer  33efcr)affenr)eit 
fann  bie  Sßaare  aucr)  nad)  Srmejfen  nocr>  für  je  3eit  auf  ber  SBiefe  ab* 
gebleicht  werben. 

SBünftfjt  man  mer)r  rofenrorfce  garben,  fo  wirb  naef)  bem  $rapp* 
färben  ntd>t  gefleiet,  fonbern  bie  SEPaare  eine  balbe  @tunbe  rang  in 
einem  ^eifenbabe  bei  45  ©r.  9t.  erhalten,  bann  rein  gewafcr)en  unb 
in  einem  falten  ®aurebab  13A  *Pfunb  ©afjfdure  auf  1160  ^ßfunb 
Sajfer  bei  adjt  einfachen  Souren  über  ben  JpaGpel  laufenb  jlücf weife 
burdjgenommen,  wieber  gewafcfyen,  jufejjt  im  <£r)lornatronbabe  be^an« 
belt,  rein  gewafefjen  unb  abgetroefnet. 

Sollten  ©elb  unb  ©rün  nid)t  lebhaft  genug  fein,  fo  (jilft  man 
bura)  ein  c^romfaureö  Äafibab  noa).  SGBirb  bie  SBaare  gleicf)  nad)  bem 
Äroppfdrben  unb  Steinwasen  unmittelbar  in  bem  faljfauern  23abe  5 
bid  6  Minuten  lang  burcfjgenommen ,  bernacr)  gefeift  unb  aldbann  im 
ebromfauern  Äalibabe  4  —  6  Minuten  lang  aufgefärbt,  wirb  ebenfalls 
«in  fdjöned  ©elb  unb  ©rün  erhalten. 

$&eorie  unb  SBirfung  ber  oerfdjiebenen  tfgen$ien  bei 

beiben  93erfar)reu. 

£er  äweef,  ben  man  (jei  beiben  93erfabntng$arten  (lellt,  ijt, 
©elb,  9Mau  unb  grüne  garben  auf  bem  0toff  gu  erzeugen,  ofnie  bie 
SÄorbantä  für  bie  eigentlichen  Ärappfarben  $u  alteriren,  unb  buret) 
nad)bcrige$  Ärappfdrben,  ©eifen  unb  (Sr>(ortren  bad  ©elb,  3Mau  unb 
©run  oon  bem  aufgenommenen  Ärapppigment  ju  befreien,  welches  nur 
n  12 
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locfer  mit  ber  Gtyrombleifarbe  oerbunben  ifl,  bar)er  leicht  burd)  (Ein 
wirfen  ber  (£f)loroerbinbung  entfernt  werben  fann.   2tuf  biefe  (Eigen- 
fctyaft  grunben  jid;  bie  beiden  93erfar)ren. 

©urcr)  ba$  tfuforucfen  ber  58afen  für  Ärappfarben  in  gorm  oon 
«Referoen  ifl  ed  möglich,  fcleiornb  mit  ber  gafer  $u  befejtigen,  unb 
93fau  barauf  burct)  bte  Äalfpaflage  ober  bem  nntroniftrten  &ur;fou)' 
babe  411  erzeugen ,  weldjeö  bei  gew6r)nlid;en  tfufbrucfbafen  in  bem  (en- 
tern 83abe  beifelbe  Sali  ifl.  &ie  r)ar$igen  unb  fetten  ® abflauen  im 
^fcfeepper' fc^en 93erfa^ren  uer^inbern,  in93erbinbung  mit  ber^fei-- 
fenerbe,  bie  3erfe&ung  ber  effigfauern  $r;onerbe  burct)  ben  2le£falf,  wo* 
gegen  legerer  bad  falpeterfaure  ober  efpgfaure  fblei  gleid)  bem  natro- 
niftrten  Äut)fotf)babe  jerlegt  unb  bofifdjeö  fcfeiojrpb  auf  ber  SÖaum* 
roollfafer  gefällt  wirb.  £>er  aufgebrucfte  rebuctrte  3'"ninbigo  wirb 
fowor)l  burd)  ba$  Äalfmild)  ale)  Patron  jjaltenbe  Äu^fot^bat)  regene^ 
rirt,  unb  oerbinbet  ficfe  old  blaue  garbe  feft  mit  bem  ©eroebe.  Seil 
aber  im  rebucirten  3uftanbe,  fo  fange  ber  3"bigo  nid)t  odllig  ornbirt 
ift,  berfelbe  burcf)  JÖerü&rung  mit  bem  ©toffe  abflecft,  wirb  ed  um  fo 
nötiger,  bie  SGBaare  beim  (Einbringen  in  bad  Äalf'  ober  affalifd)e 25ab 
auf  £rernraf)men  $u  fpannen  unb  jufefct  in  ber  Mfcfyweiffüpe  bieDrp- 
bation  ^u  ooüenben. 

Sie  Äleienpaffage  in  OJerbinbung  mit  cfcromfaurem  Äali,  fo  wie 
bad  für  ficf)  rejter)enbe  d)romfaure  Äalibab  treten  (S^romfdure  an  baS 
$Meiojnb  ab,  unb  erzeugen  bamit  bie  gelbe  unb  grüne  garbe. 

$ßon  freit  &tapp',  Sernirs  öfter  &ettt>anMtittg£farfcett. 

£>ie  fogniannten  Sernir-  ober  *8  erwanblu  n  g  öf  arben 
würben  im  %a$re  1839  burcfc  ©inger  in  3ungbun$lau  $ucr(l  in* 
Safein  gerufen.  £>iefe  wichtige  (Srjtnbung  im  ©ebitte  ber  (Eolorie 
grünbet  ftd)  barauf,  ein  unb  baöfelbe  9EBal$enüberbrucfbefjin  burcb  ort5 
liefen  2tiif&riicf  einer  geeigneten  ©ubftanj  in  jwei  uerfefciebenen  gar- 
ben  barjujlellen,  unb  i(t  nad)  ber  9?atur  ber  oerfdjiebenen  9>igntenfe 
einer  großen  2(u8be£nung  fdl;ig. 

$ie  93erwanblung0farben,  welche  in  baö  SÖereicr)  beö  gärbene"  mit 
Ärapp  geboren,  wollen  wir  in  biefem  2ibfd)nitt  einer  fpejidlen  Be- 
leuchtung unterwerfen,  wogegen  alle  an  bereu  in  einem  eigenen  ba- 
für  befiimmteu  Äopirel  abge^anbdt  werben  fotleu. 

2>ie  ©erwenbung  ber  Sernirfarben  in  ber  Ärappfdrberei  i|l  man- 
nicfcfaltig.  2>ie  ©effind  erföeinen  balb  in  einfacher,  bolb  illumcntrrer 
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Ausarbeitung  mit  ternirtem  SBaljenuberbrucf  in  oiofetfen  unb  rofen* 
rotten  flbjhifungen  /  unb  bilben  eine  ©allerie  fc^r  fd)öner,  bem  ?luge 
gefälliger  Drucffabrifate,  welche  einzig  nur  buref)  ben  iffieg  bed  Serni* 
ren$  erzeugt  werben  fönnen.  @ie  lajfen  ftc^  in  jwei  ipauptabt^eilun* 
gen,  in  violette  unb  rofenrott)e  «öerwaublungdfarben  einteilen, 
bie  in  ijjren  Unterabteilungen  wieber  in  folgenbe  jerfallen. 

A)  Vioittte  Kltrman^lungofarbtn. 

Die  oiofetfen  «öerwauDlungöfarbeu  werben  burd)  Ueberbrucfwal-- 
jen  tfyeild  in  einfachen  Dnicffabrifaten,  ttyeilä  in  illuminirten  bärge« 
(Mit.  $öet  ben  erfren  wirb  auf  weifjgebleichte  SBaare  gebrueft,  bei  ben 
anbern  wirb/  wie  bei  feinen  SBeifjbobenwaaren,  mit  SBal&emiberbrucf 
»erfahren  unb  bie  Sernirfarbe  gegeben,  wenn  juleft  bie  3inffci)u{jpa|le 
eingebrueft  i|L 

a)  #el  lv>iol<f  f  mit  bunffer  Xernirunt). 

Die  2lufbrucfbafid  befielt  in  einer  mit@ummi  oerbieften  fcfjwefel' 
fauren  Sifenorobuiauflöfung,  beren  freie  @dure  burd)  treibe  gebun- 
ben  wirb.  Der  (Sifenoitriol  muß  frifd)  unb  barf  auf  feiner  Oberfläche 
nicht  ornbirt  fein,  weil  fid)  nur  bie  Sifenorobulauflofung  terniren  laßt, 
ba&er  auch  gleich  nad)  bem  Dmcf  ber  (Sifenornbulbafiä  temirt  wirb, 
noch  efce  baS  Orobul  fid)  auf  ber  SßBaare  in  Djrob  oerwanbeln  fann. 
Die  ?lufbrucfbaftd  i|l  folgenbe: 

3n  3  9>funb  Reißern  SBaffer  werben 

l3/4  $>funb  frifcher  (Sifenoitriol  gelojl,  bie  freie  @aure  burd) 
4  C'ot&  gepulverte  Äreibe  gebunben,  bann  bie  ganje  ^ellegtuf* 
ftgfeit  mit 

2  <pfunb  geflogenem  ©ummi  oerbteft  unb  mit 
32  ^funb  ©ummiwajjer  jiifammengerubrt.    SÖill  man  bie 
violette  garbe  noch  geller  £aben ,  gibt  man  rae^r  ©uramt* 
waffer  $ingu. 

©feich  nad)bem  bie  gebruefte  SSBaare  froefen  ijr,  wirb  ber  Sernir* 
bruef  vorgenommen. 

Die  £ernirmaffe,  au$  welcher  bie  Sernirbrucfmajje  jufam* 
mengefefct  wirb,  i(t  folgenbe : 

3n  21  9>funb  SKafler  werben 

8 Vi  ^Pfunt)  arfeniffaure«  Äali  getötf, 

7  qpfunb  <$>feifenerbe  eingerührt,  bann  mit 

7  g>funb  ©ummi  oerbicft. 

12* 
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Sernirmaffe  für  ben  21uf&rutf. 

1  SÖ?aß  Sernirmaffe  wirb  mit 

S'/z  Sttafl  ©ummiwajfer  $ufammengerüfrt. 

Sttac$  bem  2>rucf  ber  Semirmoffe  wirb  bteSaart  $wei$age  Tang 
aufgefangen,  bann  gefuffotfet,  mit  2loignon&rapp  gefärbt,  gefeift, 
auf  bie  33lei<$wiefe  fo  lange  aufgelegt,  biö  bie  garben  gefrönt  unb  bie 
wetzen  Stellen  rein  (inb.  £>ie  ternirfen  Objefte  erföeinen  in  bem  2>rucf* 
fabrifat  bunfeloiolett,  wäfrenb  ber  ©runb  fetloiolett  bleibt. 

b)  $  e  1 1 » f  0  ( e  1 1  mit  calecou&rauner  X e r n i r u n g. 

gür  biefeö  2>rucffabrifat  wirb  ben  mit  ©ummi  oerbicften  gewöhn» 
liefen  £>rucfbafen  für  Violett  fo  oiel  £afecr)uabfub  jugefe^t,  alö  man 
bie  braune  Sernirungdfarbe  feiler  ober  bunfler  ju  faben  tounfdjt. 
Mad)  bem  Hufbrucf  ber  violetten  33afid  unb  $wei  Sage  ipängen  wirb 
bie  3inffchu£pajle,  melier  uerfältnißmdßig  boppelchrcmifaured  Äali 
jugefejjt  worben,  aufgebrucft,  einige  ®tunben  nacr)  bem  2>rucf  gefu^ 
fotf  et,  gefärbt,  gefeift  :c ,  woburd)  £elIoiolett  mit  brauner  Serniruna, 
erhalten  wirb.  Seil  bad  (Ef romfali  balb  jerjiärenbe  SBtrPung  auf  bie 
^flanjenfafer  auaübt,  fo  barf  aud  ber  Urfacfje  Dergleichen  gebruefre 
fSaare  ntd>t  lange  liegen  bleiben. 

Huf  ben  Stellen,  wo  bad  (Sf romPali  aufgebrueft  ift,  befefltgt  fict 
bie  <Satecr)ufarbe  mit  ber  gafer;  ba,  wo  hingegen  fein  tfuforuef  ftatt- 
gefunben,  wirb  fte  burefc  baöÄuffotfbab  unb  Sieinigen  in  SSaffer  weg 
gewafcr)en,  unb  e6  bleibt  blod  bie  SifenbafiS  jurücf,  welche  fief)  im 
Ärappbabe  »ioIeJt  färbt. 

gür  ein  gutes"  gleichmäßiges  Belingen  ijl  burd)au$  notftg,  bie 
3inffd}ii£pajte  in  93erbinbung  mit  boppelc^romfaurem  Äali  für  bad 
£erniren  ju  oermenben,  weil  (£f  romfali  mit  blofjer  @tarfe  ober  ©uinmi- 
oerbiefung  meijt  nur  undeutlichen  unb  flechten  gigurenbruef  »er 
anlaßt. 

€d  laffen  fid^  mancherlei  giguren  buref)  ben  Sernirbrucf  erzielen, 
worunter  vorzüglich  bie  in  üttarmormanier  bargejtellten  2>rucf  fabrifate 
ein  beliebter  2lrtifel  geworben  finb. 

c)  $  e  1 1  *  i  0 1  e  f  <  mit  blauer  Sernirung. 

2>ie  SBaare  wirb  mit  ber  folgenben  %fy onerbenbajid  eutf  altenben 
blauen  Snbigofarbe  gebrueft: 
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27*  $funb  3<WA'3«bigo  wttUn  mit 

17,  Stfaf*  faufiiföerÄalifauge  20  ©r.93.  jum  fetnflen  @aft 

abgerieben  bie  SReibfdjale  unb  Äugeln  mit 
l'/a  SDfajjfauflifdjer  Caugeabgefpült  unb  $um3nbigo  gebracht. 
3n  3     üBaß  fau)1if4er  Aalilauge  20  ©r.  $6.  werben  feig 
7     $funb  frifefj  gefällte  auGgefüfiteBlaunerbe  aufgelojt  unb 

bent  3nbtgo  zugegeben.   Dem  ©anjen  fefct  man 
l1/«  ¥f«nb  gelbed  @a>wefelarf*n  unb 
1     $>funb  ©algemme  ju,  unb  weift  über  bem  geuer  fo 

lange^  bia  ber  3nbigo  oollfommen  aufgelofl  t(l,  wonach 

bie  2lufI6fung  über 
7     $>funb  gebrannte  ®tdrfe  gegoffen  unb  gut  burc^einanber 

gerü&rt  wirb. 

Die  gebruefte  SBaare  wirb  5—6  Sage  in  einem  feuchten  CoPal 
aufgefangen/  fernab  in  einem  erwärmten  3immer  getroefnet,  unb 
alöbann  in  einem  45  ©r.  warmen  0almiafbabe  burdjgenomnten,  naef)- 
$er  in  glufi  eingegangen  unb  fo  fange  gewdffert,  bi6  fein  9Mau  mef  r 
baoon  geft.  (£6  wirb  jefct  ein  mit  (Sffig  angefduerteö  SBafferbab  bei 
32  ©r.  SGBärme  gegeben/  um  bie  fcfonerbenbajid  in  belfere  Didpofition 
für  bie  2lufnaf  me  bed  rotten  Ärapppigmentö  &u  fefcen,  bann  gewafdjen 
unb  abgetroefnet.  97oc^  oollfommener  wirb  ber  3">ecf  ber  fcefefligung 
ber$fonerbenbafid  mit  ber  SÖaumwolJenfafer  erreicht,  wenn  bieSBaare 
erjt  ^att  &u  wdjfern  oorerjl  im  SHollenrajten  burd)  ein  angemeffen  flar> 
feö  ®almiafbab  genommen  /  afdbann  gleich  in  gluß  eingegangen  unb 
iiac^er  in  bem  gffigbabe  befanbeft  wirb.  Durd)  biefen  9>ro$eß  bil- 
bet  ftd)  einen  Sfeild  etwa«  fatgfaure  £(wnerbe  auf  bem  3euge/  bie  fid) 
mit  ber  gafer  oerbinbet.  i)D?an  brueft  nun  biefefbe  2tj}(£nteoage/  bie 
für  J?o(,braun  gu  2Beifjd$en  oerwenbet  wirb,  fangt  bie  SBaare  na$ 
bem  Gefeit  über  9?ad)t  auf/  fuffotfet  ben  anbern  borgen  im  StoUen- 
öpparat  bei  48  ©r.  SR.  in  einem  Äuffotfbabe,  bem  treibe  $ugefe|t 
wirb,  föweift,  wafcfjt  unb  färbt  im  Ärappbabe.  Die  gedfcten  Objefte, 
wo  bie  Sfonerbe  jerfefct  wirb/  erfdjeinen  naefc  bem  gdrben  blau,  wo- 
gegen  ber  ©runb  ber  $fonerbenbafi$,  mit  3'tbigoblau  oerbunben7 
bura?  ba$  rotf  e  ^igment  bed  Ärappd  im  gdrben  violett  erfcfyeint. 

Die  mit  falifaltiger  Sfonerbe  gebrueften  3*uge  eignen 
ficfc  weber  jum  Briefen  in  einem  Äuffotf  •  nocf>  Äuffotfbabe/  bem 
®a(miaf  jugefe^t  wirb/  weil  Oer  äuffotl),  jumal  wenn  er  alt  unb 
burä)  bie  ©dfrung  ammoniafalifdj  geworben/  öftere  auf  ben  mit  ber 
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Safer  »erbunbenen  SDforbant  auflöfenb  wirft  unb  ben  nac^t^etd'dflen 
(Einfluß  faben  fantt.  gür  berarttge  Srucfwaare  tfr  $um  21  b^te^cti  un& 
Weinigen  ein  blofjed  ©almiafbab  weit  $wecfmäfjiger. 

B)  Uotlje  VcnDonblangefarben. 

2)ie  rotben  unb  rofenrotfen  93ermanblung6farben  werben  für  ä^n* 
Itcf)e  £>rucffabrifate  wie  bie  oioletten  oerwenbet.  JJellrofenrotf 
mit  bunfelrotfer  Seruirung  befinbet  fid)  bei  ben Ärapprofa-gabri; 
faten  abgef  anbelt,  bie  übrigen  bejtef  eu  in  folgenben : 

a)  ftofenrotf  mit  catecfubrauner  X  e  r  n  i  r  n  n  g. 

2>er  gummirten  efftgfauren  Sfonerbe  ald  23afi$  für  SHofenron) 
wirb  fo  oiel  (EatecfcuabfuD  fttigefe£t,  ald  man  bie  catecfjubraune  Serni- 
rung  feiler  ober  DunNer  $u  faben  münfctjt.  Sttarf)  bem  2lufDrucf  wirb 
bie  SGBaare  2  —  3  Sage  aufgefangen,  aldDann  mit  ber  3i"ffd)uj}paj!e, 
welcher  Doppelcforomfaureä  Äali  jugefefct  wirb,  teruirt,  unb  in  allem 
Uebrtgen  eben  fo  uerfaf  ren,  irie  bei  SSiolett  mit  catecbubrauu.  SWadj 
Dem  Ärappfärben  erfcfeeinen  bie  teimrten  Stellen  cated)ubraun 
unb  Der  ©runD  rotr),  welct)  legerer  Durd)  Reifen  unb  SÄoftren  in  9to; 
fenrotf  oerwanDilt  wirb. 

b)  ftofenrotf  mit  gelber  2  ein  innig. 

(Ed  werben  in  1  9D?afj  neutraler  effigfaurer  Sfonerbe  8  ©r.  l'/i 
9>funD  SMeijucfer  gelöft ,  mit  1  90?aß  ©ummiwaffer  oerDicft  unb  mit 
tiefer  3titaminenfe£ung  geDrucft  Sftad)  fem  Drucf  wirb  4—5  Soge 
lang  aufgefangen ,  unb  Dann  20  ©r.  03.  ftarfe  fauftifdje  Äalilauge 
mit  gebrannter  @tärfe  oerDicft  aufgeDrucft.  Um  Da$  Mflecfen  jti 
oerfmDern  unb  weil  bie  fauftifcbf  £auge  aud  ber  Cuft  geudjtigreit  ab-- 
forbirt,  wirD  bie  Damit  beDrucf'te  SGBaare  qleid)  in  einem  warmen  3»"' 
mer  aufgefangen  unD  nad)  einigen  ^tunben  mit  viel  Äuffotf  bei  55 
©r.  gefuffotfet.  3n?  Äuf  fotfbabe  Darf  man  nid)t  ftu  oiel  mitPaug* 
geDrucf te  üEBaare  burdjnef meu ,  weil  fonfl  baö  >c3aD  511  faltfaltig  Witt, 
unD  bie  Sbafiö  für  SHojenrotf  $erfe(jt. 

2)a  wo  bte  £auge  (leüenweife  aufgebrucft  ijr,  wirb  bie  efjtgfaure 
SfonerDe  wirfungöloö  für  Da$  Ärapppigment,  unb  bad  BMeiornD  M 
Jöleijucferd  befejtigt.  Der  nid)t  burd)  bie  Cauge  berüfrte  Sf ouerDen- 
grunb  laßt  ba$  ^leifalj  beim  Äuffotfen  unb  SBaföen  falleu.  Wat) 
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bem  Ärappfdrben  tiiib  2Öafcf>en  wirb  bie  SEBaare  in  einem  fodjenben 
5Ueienbabe  weif}  gemocht,  t»urcf>  ein  laued  G&lornatronbab  genommen, 
roieber  gewafefjen,  bann  im  boppeld)romfauren  Äalibabe  bie  gelbe  garbe 
entwicfelr,  gewafcften,  leid)f  gefeift,  woburd)  ber  ©runb  rofenrotf  unb 
bie  mit  Pauge  gebrucften  Objefte  gelb  erhalten  werben. 

c)  »  o  f  e  n  r  o  f  b  mit  blauer  2  r  r  n  i  r  u  n  g. 

gur  biefen  fcef  uf  wirb  eine  efjlgfaure  $£onerbe  mit  freiem  Hfaun 
auf  fofgenbe  SßBeife  hereittt : 

10  9>funb  eifenfreier  Maun  werben  in 
40  $>fuub  SBafler  gelöjt  unb 
7  $>funb  SMeijucfer  £injugebrad)t. 
3n  ben  abgepellten  SSttorbant  bringt  man  mefr  ober  weniger  re* 
bucirten  3inniiibig0/  je  nadjbem  bie  blaue  Sernirung  bunffer  ober  fei* 
Irr  fein  foll,  unb  oerbieft  bie  Drucfbajie  für  ben  SÖBalsenbrucf  mit 
©um  mi. 

9?ad)bem  biefe  3ufammenfe$ung  vermittelt  bem  SRouIeau  aufge- 
brueft  ijt,  wirb  aldbalb  entweber  mit  ber  perrotine  ober  ber  2Baf&en-- 
brucfmafcC)ine  24  ©r.  $8.  ftarfe  %laugc  mit  gebrannter  @tdrfe  oerbieft 
aufgebruefr,  bie  SBaare  2—3  Sage  in  einem  temporirten  3immer  auf* 
gefangen,  wonaef)  gewahrt  wirb,  iöeitn  SGBdffern  fängt  man  bie 
Saare  fo  lange  in  fließenbed  SÖBajfer  ein,  bid  aller  3ubigo,  ber  ntcfjt 
burd)  baö  Wfali  mit  ber  SÖaumwoUfafer  befejtigt  würbe,  rein  wegge* 
fcf>afft  ifr,  wonach  i»  ben  SSBafdjrdbern  gewafefcen,  bann  bei  55  ©r.  9f. 
gefu  ff  otfet,  wieber  gewafäen  unb  im  Ärappbabe  gefärbt  wirb. 

Die  Reifen  -  unb  9to(iroperationen  werben  nad)  gewöhnlicher  Art 
gegeben. 

Durcf)  ben  tfufDrucf  ber  faufliföen  £auge  wirb  bie  effigfaure 
fcfonerbe  wirfungölod  für  bad  Ärapppigment,  wogegen  ber  rebucirte 
3nbigo  regenerirt  unb  ftcf>  mit  ber  03aumwollfafer  $ur  fejten  garbe 
wrbinber,  fo  baß  nad)  bem  gdrben  biefe  stellen  blau  unb  ber  uid)t 
alfalijirte  ©runb  rotf  erfc^eint. 

d)  SR  o  f  e  n  r  o  t  f  mit  violetter  Sern  im  na,. 

£d  wirb  gummirte  effigfaure  Sfonerbe  gebrutft,  bie  gebruefte 
SSBaare  4— 5  Sage  aufgefangen,  bann  in  einem  warmen  3immer  er* 
rcdrmt  unb  für  ben  Sernirbrucf'  vermittelt!  ber  $Bal$enbrucfmafdEM'ne 
f<rgerid)tet.   2)a$  Serniren  gefcfyieft  mit  einer  föwefelfauren  £ifen* 
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ojrnbulauflöfung,  weldjc  mit  gebrannter  ©tdrfe  oerbtcft  ijt.  ©obalfc 
ein  ©tucf  dalico  auf  bem  SHouleau  gebrucft  ifl;  £dngt  man  ed  augen- 
blicflid)  in  gdig  ein ,  bamit  Die  (Sifenorpbufauflöfung  feine  3*it  ge^ 
winnt,  (id)  in  ben  weißen  ©teilen  $u  ojrnbireu.  SGBenn  bie  SSBaare 
$wei©tunben  lang  in  gut  $ier;enbem  SGBaffer  gegangen  jjac,  wirb  gleidj 
in  ben  SBafdjrdbern  gewafcfyen,  aläbalb  gefu£fot£et,  im  Ärappbabe 
gefärbt,  gefeift,  rofirt,  wieber  gefeift,  rein  gewafdjen  unb  getroefner. 

£>urd)  foldje  23e£anblung  werben  biejenigen  ©teilen  ber  efftgfau- 
ren  ££onerbe,  welche  oon  bem  gifenornbul  berührt  werben,  oiolett, 
wogegen  bie  nidjt  berührten  rofenrot£  erfcfceinen.  2>ad  (Eifenorpbul 
gewinnt  burd)  baö  fdjnelle  SBdjfern  feine  3*it/  mit  ber  £aiimwoü*fafer 
tn  fefte  93erbinbung  ju  treten,  wirb  im3Baffer  abgezogen  unb  eö  bleibt 
nad)  bem  Sdrben  SBeig  jtinicf. 

Sttocf)  jidjerer  wirb  ber  'Projeß  geleitet,  wenn  man  bie  mit  (Sifen* 
ojrnbul  gebruefte  SÖBaare  in  ber  Wanfarbe  über  bie  Sollen  ge^enb  un 
mittelbar  in  ein  40  ©r.  9?.  warnied  Äu&fot^bab  laufen  laßt,  Darin 
fdjnell  untertaucht,  von  ba  im  gluffe  fd)weift,  gleidj  im  SBafdjraot 
wafät,  nodjmalö  fu^fotbet  unb  $um  gdrben  bringt. 

e)  9t  o  f  e  n  r  o  t  b  mit  maiigan  braun  er  5  e  r  n  i  r  u  n  g. 

Sa  wirb  ein  ©emifefj  oon  efftgfaurer  $(>onerbe  unb  neutraler 
fal&*  ober  fdjwefelfaurer  Sttanganauflöfung  mit  ©ummi  ober  gebronn« 
ter  ©tdrfe  auf  bem  SHouleau  gebrucft,  naef)  bem  X)rucf  8  —  4  Sage 
lang  aufgefangen,  bann,  wie  SHofa  mit  Iblau,  burd)  ben  2lufDrucf  oon 
fle&fali  befjanbelt. 

Uurd)  baö  Äuffotf  en  unb  SBdjfem  wirb  bad  9D?anganffll$  auf 
benjenigen  ©teilen,  wo  e$  nidjt  mit  alfalifdjer  Cauge  in  SÖerubruna, 
ge'omnien,  weggewaferjen,  bie  effigfaure  $l)onerbe  burd)  bad  fauftifd)< 
Äalt  ierfejjt,  an  bejfen  ©teile  gebilbeteS  93?anganbraun  tritt,  welcbed 
im  Ärappfdrben  fid)  unoerdnbeit  er^ätt.  Sie  übrige  fte^anblung  ijr, 
mit  äuöna$nte  beö  SHofirenö,  bem  rofenrotfen  blau  ternirten  gabnfat 
gan$  aualog.  SHoftrt  wirb  mit  bloßer  ©dure,  weil  bie  3inuoerbin* 
bungen  jerflörenb  auf  bie  manganbraune  garbe  wirfeu. 

3fntt>tnfcittt(|  fce*  Stappb  in  &erfrtttfctstt(j  mit  ben  Qclbfäv 

beitbcrt  ^Hgmmten. 

Sie  «öerwenbung  beö  Ärappd  in  Söerbinbung  mit  gelbfürbeiioen 
q>flanjenfloffen  $ur  Sarjtellung  ber  Drange-,  (Eanel-,  ££ocolaben  unb 
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peingrauen  garben  ijt  bei  ben  oegetabiltfch  gelbfdrbenben  Pigmenten, 
ber  Ouercitronrinbe,  bem  SßBau  u.  f.  w  abget)anbelt. 

9Iot^e  ttnb  tofettrotfte  Safefttueffatfrett  au£  ^ra|>p  nttb 

tfrapplac?  b<ir$ttfreUen. 

Sir  £aben  früher  bie  rotten  unb  rofenrot^en  Safelbrucffarben 
au3  (Eolorin  auf  mit  5^onerbenba(td  imprdgnirte  baumwollene  Stoffe 
burch  ben  2Beg  bed  Ddmpfenö  $u  fuiren,  fennen  gelernt,  e$  bleibt  ba- 
£er  nur  noch  übrig,  biejenigen  ju  befeuchten,  welche  unmittelbar  aud 
bem  Ärapp  felbft  ober  mttrelfl  Ärapplacf  erzeugt  werben. 

SBenn  bem  Ärapp  burd)  2fu$wafchen  mit  SCBajfer.  ober  beffer  noch 
burch  wdjferige  ©dt)rung  bie  fchleimigen,  jucferigen  unb  anbere  baö 
rot^e  Pigment  eint)üllenbe  ^nbjlanjen  entzogen  werben,  16(1  <*ffig« 
fdure  oon  l1/,  ©r.  85.  im  Äocfcen  ben  rotten  garbjloff  auf.  90?it 
Hlaun  gefocht  unb  ben  aufgewogenen  rotten  garbftoff  burch  fot)lenfau* 
red  Äali  ober  Patron  baraufl  gefallt,  tvirb  Ärapplacf  erzeugt,  ber  fleh 
ebenfalls  in  (Sffigfdure  lojr.  2luf  biefen  beiben  9Rett)oben,  bad  rott)e 
Pigment  aufyu$iet)en,  beruht  bie  2fnwenbung  beffelben  für  ben  2lppli- 
fariondaufbrucf  ber  rotten  unb  rofenrot^en  garben. 

3n  rot^em  unb  rofenrott)em  Ärappapplifationdbrucf  gebührt  bem 
ausgezeichneten  Äattunfabrifanten  Gcbuarb  tfeitenberger  $u 
9?eid;jrabt  in  33ö$men  bie  Priorität.  Unter  allen  oort)anbenen  gabri* 
faten  biefer  Titt  (inb  beffen  (Srjeugnifle,  im  ©rojjen  bargeflellt,  unftrei« 
tig  alö  bie  fd)önj!en  im  Kolorit  anerfannt  worben,  unb  eö  ijt  nur  $u 
bebauern,  baß  man  bid  jefct  noch  fein  Littel  fennt,  biefe  wunberfchöne 
reine  rofenrott)en  garben  gan$  foliö  mit  bergafer  &u  oerbinben,  um  fie 
benjenigen  au  bie  @eite  fejjen  ju  fonnen,  welche  burch  ben  2Beg  bed 
gdrbend,  bem  ©eifen,  Stoftreti  unb  aoioiren  in  fo  groger  £auer£af-- 
tigfett  erlangt  werben. 

£)a  bte  topifchen  Ärappfarben  me$r  mechanifch  ald  cbemtfch  mit 
ber  gafer  oerbunben  finb,  fo  gewahren  fie  bad  ^achtteilige,  burch  bad 
abreiben  me$r  ober  weniger  an  Sntenfitat  jn  verlieren,  unb  mit  t>er 
Seit  an  ber  Cuft  ben  Cüfrer  einzubüßen,  ber  fie  bem  2luge  fo  gefällig 
erfd)einen  lieg. 

eeitenberger  bereitet  fich  für  ben  fce£uf  feiner  in  brei  rofen-- 
rotten  flbjtufungen  barjuftellenben  frapprot^en  Safelbrucffarben  ben 
Ärapplaef  in  ber  audgejeichn etjten  Schönheit  felbft.  2tld  Jpanbeldartifel 
fann  berfelbe  in  vorzüglicher  ©üte  oon  @ch  weigMufer  in  ©traf* 
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bürg  unb  ber  9)?abatne  ©obert  in  $arid  belogen  werben,  welcher, 
in  (Sfjigfdure  aufgelöft  unb  mit  Tragant  oerbicfr,  für  ben  flufbrucf" 
bient. 

SSBirbber  gewafdjene  ober  gegorene  Ärapp  mit  ®dure  be&anbclr, 
fo  erfolgt  bie  üofung  bcö  Ärapppigmentö  mit  3urucf(a|fung  i?on  Ärapp- 
braun.  SGBenn  ber  mit  (Sjfigfdure  auögejogene  garbfloff  bei  mäßiger 
Temperatur  abgebampft  wirb,  fo  frpjtallifitt  unb  fublimirt  er  fla)  wie 
bad  2tli>rin.  SBirb  hingegen  ber  mit  (fjfigfdure  be&anbelte  Ärapp  mit 
?llfo£ol  gemäßen,  auf  mit  effigfaurer  Tr;onerbe  morbancirten  @fo(f 
gebrucft  unb  gebdmpft,  fo  erhalt  man  ein  fcfyöneö  2!uforucfrot£  von 
jiemlidjer  Dauer,  ipierburd)  wirb  mefjr  i?ar$  alt  Pigment  ausgesogen 
unb  ber  (Srtraft  ift  arm  an  rot^em  garbjroff. 

S83irb  ber  ejfigfaure  2lu8$ug  mit  Waunerbe  neutraliflrf  unb  »er.- 
birft  auf  S?aumwollgewebe  gebrucft,  ben  fod)enbeu  SBafferbdmpfen  aufr 
gefegt,  unb  bie  SBSaare  nacf^er  burd)  fcfywadje,  fo^lenfaure  alfalifdjf 
tätige  ober  »Seife  genommen,  fo  erhalt  nun  Ärapprofafarben  von  ge* 
ringerer  £>auer$aftigfeit,  bie  burcf)  uberfcfjuffige  2ilfalien  unb  Seif« 
jerfejjt  werben. 

Ceiten berger  £at  ferner  gejeigt,  baß,  wenn  ber  gewafaVne 
Ärapp  mit  Walien  bebanbett  unb  aud  ber  falten  2luflöfung  barouö 
niebergefdjfagen  wirb,  man  einen  faffeebraunen  ^>racf pitat  erhält,  ber 
au6  einer  «öerbinbung  von  Ärappbraun  unb  Ärapprot£  befielt.  €0?tt 
®tdrfeffei|ler  ober  Ounimiwaffer  abgerieben,  unb  auf  mit  T^onerben.- 
morbant  imprdgirten  Stoff  gebrucft,  gut  getrocfnet,  fobann  auf  einen 
Genfer  gefpannt,  in  einen  SBaiTerbotticf;  getauft,  worin  bad  Sajfer 
rafcf)  bid  jum  Äocf)en  erjjijjt,  unb  ^abti  ber  genfer  oorfidjtig  bewegt 
wirb,  erhalt  man  nad)  Seiten  berger  einen  fer)r  foliben  tcpt* 
fcf)en  ftufbrucf  bed  ÄrappS,  ber  burd)  @eifenpaj[agen  befefh'gt  unb 
gefrönt  werben  fann.  Diefer  ZlufDrucf  fann  burd)  Dampfen  nidjt  U- 
fejtigt  werben ,  weil  baö  in  ber  gdUung  enthaltene  Wi$arin  bei  ber 
Temperatur  bed  2Bafferbarapfe$  fd)on  fluchtig  ijl,  unb  größtenteils 
beoor  bie  93erbinbung  mit  bem  morbancirten  (Stoff  erfolgt  ijr, 
entweicht. 

2>ie  faffeebraune  SÜfajfe,  mit  2llaun,  falpeter  ,  falj--  ober  e|Ti> 
faurer  T£onerbe  bef)anbelt,  $ie£t  bafl  ?lli$arin  aud  unb  bilbet  im  fil- 
trirten  3"(ta»b  eine  flare  fcodjgefdrbte  Cofung,  welche,  wenn  man  bi< 
freie  Cdure  oollfommen  neutraf tftrt,  unb  bie  2(uflöfung  oerbicft  auf' 
brucft,  ben  SOBafferbdmpfen  audfefct,  £ernatfy  burc$  arfeniffaure*  Äali 
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oollfldnbig  fällt ,  fet)r  fdjoneö  Ärapprofa  liefert ,  we(d>ed  fdjwacfcen 
£eifenbdbern  wiberjtet)t.  Der  vielen  ££onerbeba|tä  wegen,  bie  ftd)  juni 
$£eil  bereits  tamit  oerbunben  t)at,  »ertragt  bie  garbe  bat»  Dämpfen. 
Die  faffeebraune  Söerbinbung  erfdjeint  nun  jerfe^t ,  unb  ba*  ?lli$arin 
buret)  bie  St)onerbenbei$e  gelöjt,  von  bem  £ar$tgen  Ärappbraun  ba$ 
ouf  bem  gilter  $urucf bleibt,  getrennt. 

Dad  aiijarin  jeigt  fid)  r)ier  gan&  wie  eine  @dure,  wbem  e*  bie 
Mafien,  (SrDen  unb  SSftetallorpbe  neutralijirt,  unb  ferner  fid)  wie  ade 
übrigen  unfoliben  Pigmente  ber  21rt  vergalt,  baf?  bie  gebilbeten  erbi-- 
gen  unb  metallifcften  «öerbinbungen  fiefy  in  freier  (Saure  lofen,  eine 
Gigenfäaft,  welche  bie  ber  gewöhnlichen  fauern  Safelbrucffarben 
ct;araPteriftrt. 

Äct)tfdrbiger  rotier  Ärappappl  if  ationd--2(uf  bru  cf. 

©olib  gegen  Cuft,  Cid)t  unb  ^eifeneinwirfung  fann  ber  Ärapp* 
applifariond*  2lufbrucf  buret)  Vorbereitung  ber  baumwollenen  ©ewebe 
mit  ornbtrtem  0e(,  wenn  auf  einen  Oeit>ict>tötr)eif  baumwollen (toff 
V16  ©ewid)t6tr)eil  beflelben  »erwenbet  wirb,  auf  folgenbe  ?lrt  ermatten 
werben. 

üfian  bereitet  pefy  $uoörberft  baö  ornbirte  Del,  inbem  in  einem 
©ewid)t6t£eil  gan$  Karer  Qtylorfalfauflöfung  von  6  ©r.  S£.  ein  Sjieil 
Huile  tournante  eingerührt,  unb  r)ernad)  mit  5  ©r.  $b.  flarfer  fot)- 
lenfäuetlidjer  Natronlauge  bad  Ciquibum  jur  (Smulfton  gemacht  wirb. 

9)?it  biefer  Deloerbinbung  wirb  bie  rein  meiggebleicrjte  ©aare  auf 
ber  ©runbirmafdjine  imprdgnirt,  abgetrocknet  unb  nad)  jwei  Sagen 
fangen  in  ein  ganj  fri)wacr)e$  fohlenfduerlidjed  SHatronbab  überSHadjt 
eingeweicht,  in  fyeUem  gan$  reinen  glufjwaffer  gefcfcweift,  in  ben  SÖafd}* 
rdbem  mit  folgern  moglidjft  gut  gewafdjen,  benn  je  reiner  bie  v2?aare 
geioafdjen  tjl,  um  fo  r)eller  erfetjeint  ber  weiße  ©runb  im  naijr)erigen 
kämpfen,  Verunreinigtet  trtlbeö  SBaffer  fann  burcfjauö  iitci)t  $um 
SBafdjen  vermenbet  werben,  weil  bie  olgebeijte  SGBaare  bie  unreinen 
Steile  bed  2BajJere>  begierig  anjter)t,  welct)e  £ernact)  nid)t  wieber  baoon 
ju  trennen  (tnb. 

SHacr)  bem  2luäwinben  unb  2lbtrocfnen  werben  bie  3*ug*  in  *mtt 
wajfert)ellen  fct)wad)en  efftgfauern  S^onerbe  imprdgnirt,  wieber  gut 
9«wafcr;en  unb  abgetrocknet.  Die  efjtgfaure  $r)onerbe  £iefur  bejler)t  in 
einer  Bufammenfe&ung  au$: 
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120  9>ftinb  gellem  glufhoaffrr, 
8  9>funb  eifenfreiem  Ulann, 
l'/i  3>funb  fcfeijucfcr. 
Sflac$  bera  ©runbiren  unb  tfbtrotfnen  werben  bie  3euge  einige 
tage  lang  auffangen,  bann  bnr$  ein  gan$  fd)wa($ed  Äreibebab 
bei  40  ©r.  9t.  paffirt ,  wieber  in  federn  fliefjenben  SEBaffer  gut  gewa 
fcfcen  unb  abgetrotfnet,  wonach  fie  für  ben  flppltfationa  •  Hufbrucf  ge» 
eignet  ftnb. 

2>arfiellung  bea  ©aranctnertrafta. 

Dad  rotfe  Pigment  aua  bem  ©arancin  für  bie  2Cufbrucffarben 
wirb  erhalten,  wenn  ©arancin  mit  feigem  Seingeift,  bem  nur  wenig 
faufltfc^e  Natronlauge  $ugefe|jt,  auagejogen  wirb.  (£d  getieft  bie- 
feö  in  einem  ©efdfje  mit  boppeftem  $oben,  wooon  ber  obere  Plein 
burdjlodjert  unb  mit  äattun  belegt  tjt,  bamit  bie  ©aranciufragmente 
$urücfgefaften  unb  nur  ba6  auagejogene^igment  an  SGBeingeijl  gebum 
ben  in  ben  untern  »oben  laufe.  2)ad  burd)gelaufene  Pigment  wirb 
abbefliairt  unb  ber  garbftoffrütfjlanb  mit  wenig  ®djwefe(faure  oerff&t, 
fernacfc  mitSGBaffer  rein  auagefüfjt  unb  getrocfnet,  in  welchem 3"P<»nbe 
ea  ben  ©arancinertraft  barflellt. 

2)unfeIrot£e  71  u f b r u cf f ar be. 

2  Cotf  trocfened  ©arancinertraft  werben  jum  feinden  ^uloer 

abgerieben,  bann  in 
4  $ot$  faufrifdjem  Ammonium  geweicht,  unb  jufefct  in 
2  $funb  ©ummiwajfer  eingerührt. 

ipellrotf  e  (Sinpa  g  f  arbe. 

$iefe  wirb  erhalten,  wenn  bunffe  garbe  mit  ©ummiwaffer  uer^ 
fefct  wirb. 

3e  bünner  oerbicft  bie  garben  aufgebrucft  werben  fonnen,  um  fo 
intenftoer  erfdjetnen  fie.  9?a($  $wei  Sagen  bea  2(ufbrucfd  wirb  &i< 
5©aare  V4  ®tunben  lang  gebampft,  über  9?acf)t  aufgefangen,  alabonn 
bad  93erbicfungamittef  in  feilem  gfugwaffer  abgewafct)en,  wonacb  b« 
garben  rein  erfc^einen.  @ie  beftjjen  nun  bie  (Eigenfdjaft,  baa  TLvhi' 
ren  mit  ®eife  $u  ertragen  unb  einen  großen  ©rab  ber  SÖejldubigfeit 
gegen  (Sinwtrfung  be6  2id)t$  unb  ber  Cuft. 
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@aVie|jlic&  bemerfen  wir  nod),  baß,  wenn  nacr)  Ceofauf  ber 
reine  rot£e  garbjtoff  bed  Srappd  in  waffer^altigem  ©einteilt  gelofl 
unb  $n  bieferßofung  c^emifd>  reined  ölfauredÄali  gebracht  wirb/  burdj 
einen  3ufafc  oon  efflgfaurer  $£onerbe  olfaure  farbfrofffaure  Sfconerbe 
in  ©eftalt  einer  fiebrigen  gldn$enb  £ocfyrot£en  garbe  niebergefdjlagen 
wirb/  bie  an  ber  Ouft  allmdlig  oer^arjt  unb  $ernad)  weber  in  @dure 
nod)  ^(falten  auflödlid)  ijl.  2>er  frifö  gefällte  Sttieberfcblag  fann 
me$r  ober  weniger  Oelfdure  enthalten,  je  nadjbem  man  einfach  ober 
boppelt  olfaured  Äali  in  2lnwenbung  gebracht  &at. 

SQBenn  aber  flatt  olfaurem  Äali  reine  Olfaure  angewenbet  wiib, 
fo  erhalt  man  einen  9?ieberfdjlag ,  ber  ficr)  fcfywer  oer^arjt,  unb  nur 
eine  ©pur  von  S^onerbe  enthalt.  2>ie  ölfaure  farbfrofffaure  $$oner< 
benoerbinbung  fityrt  nacr;  Cepfauf  ein  wenigftenö  breifad)  M* 
£ere$  unb  gIdn$enbedSKot&  &erbei,  ale  ber  aud  ber  Wenge 
garbfloff  unb  £$onerbe  bereitete  Cacf  ju  geben  oermag.  Die  93erbin» 
bung  (oft  ficfc  in  illfalien  unb  gibt  bamit  eine  fdjöne  rotje  glujfigfeit. 
?luf  baumwollene  ©ewebe  gebrucft,  liefert  fle  fdjone  9?ofafarben,  wel* 
d)e  burd)  (Sinwirfung  ber  Cuft  unb  befonberd  ber  @onnenftra&len  eine 
iiemlicr)e  £>auer$aftigfeit  erlangen. 

SSott  btt  $urftfc$M  oder  Mbtiauoptl  *  iRotftfärfrerct  unb 
btn  Suritfcfts  pfcer  2ltrtatt0pc(rot(ett  £tueffabrifatem 

£)iefer  fdjöne  unb  wichtige  Sweig  ber  garbefunfl  flammt  aller 
2Öa^rfcr)einli(r)feit  nad)  aud  Snbten  ab,  (£r  würbe  oor  3a$r$unberten 
fdjon  oou  ben  95ewo$nern  ber  malabarifcfyen  unb  coromanbel'fcr)en  Äü* 
fre,  nur  mit  bem  Unterfcfyiebe  betrieben,  baß  man  flatt  Ärapp  fta> 
ber  Oldenlandia  umbellata  ((Eapwurjel)  bebiente.  93on  Snbien  au* 
gelangte  bie  Äunft  Sürfifdjroty  $u  färben  nact)  Werften,  Armenien, 
@prteit  /  bie  83ucf>arei  unb  ©riedjKiilanb,  wo  fte  oon  ben  iöucfcaren, 
oorjuglicr;  aber  oon  ben  ©rieben  eine  Steide  3a£re  £ierburcfy  ganj  be* 
fonberö  gepflegt  würbe. 

Die  <jriecr>ifct)en  Färbereien  in  Sellien  befanben  jicfc  $u  Hmbalac&ia, 
Carijfa,  Söaba,  «HafTini,  Surnaroe,  $>&arfale  unb  in  allen  auf  ben  abfange 
bed  Ojfa  unb  $elion  gelegenen  Dörfern,  wo  bad  turfifdjrotfce  ©arn 
ausfdjliefjlid)  mit  ?lli$ari  gefärbt  würbe,  unb  lange 3*tt  &inburc$  einen 
blü^enben  Snbufiriejweig  bilbete.  Die  Stot^fdrber  oon  2lmbalaaVa  unb 
?arifla  Ratten  auf  mehreren  europdifcr;en£anbelepld&en  Gomptoire  er* 
rietet,  um  tyre  rot^gefdrbten  ©arne  ben  fremben  Stationen  iugdng- 
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Iid^r  $u  macfjen ,  welche  ftcfc  fo  lange  eruierten  /  fei*  anbere  93offer, 
namentlich  bte  granjofen  in  &efifc  bed  ©erfahrend  anfangt™ ,  unb 
türh'fctjroth  gefärbte  ©arne  felbft  ju  eräugen  vermochten.  93on  Je  Ii; 
93 e au j our  beji£en  wir  eine  genaue  33efct)retbung  ber  weitläufigen 
93erfat)rungaarten ,  bereu  fict)  bie  ©riechen  in  Sejfalien,  jur  Darrel*  . 
lung  it)rer  gabrifate  bebienten. 

granfreict)  bejog  bid  sunt  3at)re  1747  bie  turfifctjrotr;  gefärbten 
©arne  au6  bem  Orient;  $u  biefer3eit  jogengedq  u et,  ©onbart 
unb  b'i? a  r  i  d  1 0  n  gried)ifd)e  garber  nact) granfreict)  unb  bildeten  jioei 
JWieberlajfungen  ,  eine  ju  £)arnetat  bei  EKouen  unb  bte  anbere  $u 
Bubenaa,  in  Cangueboc.  glactjat,  welcher  jid)  Tange  im  odmanifcben 
$Reid)e  auffielt,  brachte  9  3ar)re  fpdter  Arbeiter  mit  jurücf ,  unb  er- 
richtete ju  @atnt*(Er)amon  bep  Cpon  eine  britte  $rirh'fchrotr;fdrberei. 

2>ad  ©etjeimnijj  ber  herbeigezogenen  fremben  Arbeiter  fonnte 
niä;t  lange  verborgen  bleiben;  ee)  gelang  ber  fran£Ojifchen  3nbufirte 
balb,  nicht  allein  bad  urfprunglich  griedE)ifcr)e  93erfa$ren  nachzuahmen, 
fonbern  felbfl  um  93iele$  ju  oerbeffern. 

2>ie  Regierung,  welche  bie  2Bicf)tigfeit  biefed  neuen  Snbuflrie* 
jweiged  erfannte,  mad)te  im  3at)re  1765  bie  ©etaitö  bea  ©erfahrend, 
nach  weitem  man  bie  Baumwollgarne  turfifd)rot&  färbte,  öffentlich 
befannt,  woburct)  nact)  unb  nach  zahlreiche  Siieberfajfnngen  bieferflrt 
im  ©üben  unb  Horben  bed  SReictja,  befonbera  aber  in  SHouen  un& 
beffen  Umgebungen  entjlanben. 

3n  fpdteren  3ar)ren /  jur  3<?it  ber  Regierung  Sflapoleonfl, 
hat  (ich  ber  SCRinifter  (E  £aptal  wefentlicr)e  ©erbienjle  um  bie «öerooll-- 
fommung  ber  $ürfifcr)rothfdrberei in  granfreich  erworben,  ©elbjl  3n0U' 
frrieller,  fcf)rieb  biefer©elehrte  einen  eigenen  Sraftat  uber}(brianopelrott> 
fdrberei,  in  welchem  er  biefen  ©egenftanb  nact)  allen  leiten  ni  beleuch- 
ten fucfjte. 

3n  @cfcottfanb  würbe  bie  erfte  $urfifd)rothfarberei  $u  ©laögoiv 
buret)  einen  granjofen  Ramena  Pavillon,  ber  in  einer  foldjen  2In- 
ßalt  in  SHouen  angeheilt  war,  im  3a$r  1785  errietet.  3n  (Snglanö 
führte  fie  ein  granjofe  D?atnena  fcoret  511  9Kanche(ter  fc^on  einige 
3fl£re  früher  ein. 

2Bie  nact)  biefem  Snfeljraate,  oerbreitete  fid)  oon  granfreict)  aud, 
bie  Äunft  Surfifchroth  ju  färben  aud)  über  anbere  Cdnber.  (5a  würben 
$u  (Elberfelb  unb  in  ber  @d)weij,  nachher  in  0act)fen,  SBaben,  2Bur- 
temberg,  93or>men  unb  Oefterreict)  Siirfifchrothfdrbereien  naa)  einander 
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errichtet,  benen  wieber  anbete  folgten ,  fo,  baß  gegenwärtig  in  ben 
meifren  europdifchen  üdnbern  ntc^t  bloö  in  ber  ©arn*,  fonbern  auch  tu 
Der  ©tiieffdrberei  ausgezeichnet  fehöne  CEr^eugtitffe  geliefert  werben. 

3n  bem  $ro$eß  unb  ben  Manipulationen  biefer  complicirteu  2lrt 
uon  gdrberei,  £at  man  mit  ©lucf  in  ber  neueften  Seit  »erfud>t,  bie* 
felbe  $u  vereinfachen,  unb  überhaupt  getrautet,  fte  me£r  auf  c^emi* 
fdje  ©runbfdjje  $urücf$ufu£ren. 

(Barnfärttercu 

2>ie  ©arnfdrberei  ijl  oiel  älter  ata  baö  fcurfifehrot&fdrben  in  ge- 
webten Striefen,  Weier;  lefctered  früher  nur  von  ben  SBucharen  unb 
tyerfern,  bann  burch  SÖucharen  im  afiatifcfjen  SKußlanb  betrieben 
würbe. 

Sie  23efchreibung  be$  in  SHouen  gebräuchlichen  Verfahrend  heim 
Surfifchrothfärbcn  ber  baumwollenen  (Same,  $at  93  i'  t  a  1 1  d  in  feinem 
Cours  elementaire  de  Teinlure  etc.  etc.  ooUftdnbig  niebergelegt.  X>a  ed 
biö  je£t  immer  noch  öld  baö  <8or$tlglichjte  erFaunt  wirb  ,  welcheä  ber 
Öffentlichfeit  übergeben  würbe,  mag  et  r)ter  einen  9>lajj  einnehmen, 
an  weichet)  ftrh  mein  eigenes  Verfahren  anreihen  foll,  baö  ich  111 
ben  1820er  Sauren  im  ©roßen  ausübte. 

SnSHouen  wirb  baö  $ürfifchrot^  gdrben  ber  ©arne  nach  jivetSJWe* 
t&oben  oollbracht.  £>ie  erjte  #?et£obe  nennt  man  ben  grauen@ang, 
welcher  barin  befielt,  baß  bie  ©ante  unmittelbar,  nadjbem  fie  bie 
ölige  B^bereitung,  bie  ©allirung  unb  ?llaunbei$e  erhalten  haben, 
bem  Ärappfdrben  unterworfen  werben.  Sie  Benennung  rü^rt  ba^er, 
baß  bie  ©arne  nach  bem  ©alliren  unb  Alaunen  eine  graue  Jarbe  be* 
fi&en.  X)iefer  9D?et£obe  bebient  man  ftchaur  Sarftellung  ber  gewöhnlich 
türfifchrot^  gefärbten  ©arne. 

Sie  jweite  Stöethobe  nennt  man  ben  gelben  ©ang,  welcher 
barin  befreit,  baß  nachbem  bie  ©arne  jum  erften  Mal  bie  öligen  3wbe* 
reitungen,  bie  ©allirung  unb  Waunung  erhalten,  oor  bem  Ärapp- 
färben,  jum  ^weifen  Male  biefelben  3urichtungen  unb  93ei$en  erhalten, 
woburch  bie  garbe  ftatt  grau,  gelb  erfcheint.  Ser  gelbe  ©ang  wirb 
für  bie^chatttrungen  oon  SXofh  inflnwenbung  gebracht,  welche  fowo^l 
in  ipinftcht  auf  @lan$  als  auf  gejiigfeit  oon  erfler  Oualitdt  (Inb. 

Sowohl  ber  graue  als  ber  gelbe  ©ang  fann  fowo£l  in  ber  Orb« 
nung  als  ber  3a^l  auch  Mdnberungen  erleiben. 
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©rauer  ©ang  auf  100  $funb  Baumwollgarn. 

1)  (Sntfdjdlungin  einer  1  lj%  ©rab  Raunte  flarfen  @oba« 
lauge,  ober  2  ©rab  Harfen  £egrdj[irbrii£e. 

2)  33  a b  mit  25  $funb  ©cr)affot£  unb  6  ¥funb  DI;  Srocfnen 
in  ber  $rocfen(tube. 

3)  SÜHjtb  ab  eben  fo;  Srocfen  eben  fo. 

4)  ©tarfe  Dl  bei  je  mit  5  <pfunb  Dl  unb  ©obalauge  oon 
r/i  bi$  2  ©rab  Raunte;  Srocfnen. 

5)  ©tarfeDlbeije  eben  fo,  Srocfnen. 

6)  (Sin  ober  $wei  fcfywacfye  Dlbeijen,  bie  erjie  oon 
2,  bie  jweite  oon  3  ©rab  Raunte  ;  Xrocfnen. 

7)  Entfetten  (£>egr  d  ffi  ren)  in  reinem  SGBajjer  von  15 
bi6  18  ©rab  SGBdrme,  worin  man  bie  3Baare  2  ©tunben  fang  liegen 
Tagt  /  bann  &erau0nimmt,  am  daroilIir|locf  auSwinbet  unb  abtrocfnet. 

8)  <Starfe  Dlbeije  wie  oben. 

9)  @  tarf  e  Dlbei  je  eben  fo. 

10)  ©tarfe  Dlbeije  eben  fo. 

11)  (Entfetten  (£egrdffiren)  wie  oben,  nur  mit  bem 
Unterfcfjiebe,  baß  man  bie  ©arne  audwafcfyt,  e£e  man  fie  auöringt, 
unb  bann  trocfnen  laßt. 

12)  (Erfle  ©allt'r  ung  mit  7  $>funb  ©alldpfeln  tu  ©orten ; 
fcrocfnen. 

13)  3 weite  ©allirung  mit  14  $funb  ©umacr),  ben  man 
ein »  ober  zweimal  aufwallen  Idßt.  2)en  abgefodjten  ©umad)  bringt 
man  in  ein  Jjaarfteb,  unb  be^anbelt  bie  ©arne  in  ber  Sliiffigfrü  fo 
5>ei0  ald  möglich,  winbet  auö  unb  trocfnet  ab. 

14)  (Srfte  Bräunung  mit  13  <pfunb  2i(aun ;  man  fruit 
leicht  ab  unb  trocfnet  nict)t. 

15)  3weiteö  Alaunen  mit  12  $funb  Hlaun;  gut  abge* 
wafcr)en,  au8gerungen  unb  nidjt  getrocfnet. 

16)  garben  mit  V,  <J>funb  ^rooencer Äropp  auf  1  9>fun& 
©am;  man  färbt  nur  25  q>funb  auf  einmal,  wafd)t  bad  au*  twi 
gdrbebab  genommene  ©am  nur  bann  erfl,  wenn  eö  fajl  falt  geworben/  . 
ringt  au£  o£ne  &u  trocfnen. 

17)  2loioiren  im  gefctylofienen  Äeffel  mit  1%  ©rab  flarfer 
©obalauge,  ober  £>egrdjfirbni£e,  welcher  4  bid  5  $>funb  Dlfeife  m<! 
fe£t  werben.  90?an  faßt  4  bi$  5  ©tunben  ober  fo  Tange  focfyen ,  bi* 
bad  ©am  bie  gehörige  2toioirung  erhalten  fcat.  SBenn  baO  ©arn  ab* 
gefüllt  ify  wirb  e$  gewaföen,  am  (Earoilirjtocf  au$gewunben  unb  rofirt. 
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18)  9?oftren  mit  12  $funb  Öffeife.  Dem  &eifenbabe  gibt 
man  l  bie  1'/,  ^>funD  3»nnfali  in  SBajfer  gelotf,  welken  '/3  $outeiUe 
®al»ererfdure  oon  80 ©rab  35aume  $ugefefct  wirb,  £in$u.  99?an  rofirt  4  bi* 
5  ®tunl<n  im  gefc^loffenen  ÄejH/  fo  lange  bie  Me  garbe  fc$6n 
lebhaft  erfetjeint.  SBenn  bie  garbe  nad)  bem  SKoftren  nic^t  lebhaft 
genug  fein  follfe,  gibt  man  eine  zweite  «Hofirung  mit  8  $funb  Olfeife. 

©elber  ©ang  auf  100  <Pfunb  fcaumwoUgam. 

1)  £  n  t  fcfya  Iii  na,  wie  bei  bem  grauen  ©ang. 

2)  3wei  ©erjaffot^bäber,  jeDeö  mit  5  o^er  6  9>funb 
Ol;  abtroefnen. 

3)  3  nm  (larfe  Ol  bei  je  n,  jet>e  mit  5  ober  6$fiuri>  Öf; 
troefnen. 

4)  3w*t  fcr)wacr)e  Oibeijen,  jebe  oon  2  ©rab  $aumt'; 
troefnen 

5)  Entfetten.  (Degraff  iren),  auf  gewöhnliche  Sßeife; 
aueipafdjeii ,  abtroefnen 

6)  <£  r  |1  e  ©  a  l !  i  r  tt  n  g,  mit  8  $fuuo  ©alldpfefn ;  abtroefnen. 

7)  Srjted  Alaunen,  mit  13  $funb  Wann,  au6wafd)en 
obne  jii  troefnen,  bann  audringen  unb  troefnen. 

8)  Drei  flarfe  Olbei^en,  jebe  mit  6  q>fuuo  Öl;  ab* 
troefnen. 

9)  3wet  fcr)wac$e  Dlbeijen,  jebe  2  ©rab  Sbaume  (larf. 

10)  (Entfetten  (D  e  g  r  ä  f  f  i  r  e  n) ,  wie  gewöhnlich. 

11)  3weite$  ©alliren  mit  4  9>funb  ©aliäpfeln  unb  12 
$fuub  ®umact)  j  troefnen. 

12)  3w*ited  Alaunen  mit  13  ^funö  fllaun ;  troefnen. 

13)  Sorgfältige«  2(u$wafdjen  beS  2tlaun$,  aud* 
ringen  ;  troefnen. 

14)  gdrben  mit  2  $funb  qprooencer*£rapp  auf  1  $funb 

©am, 

15)  ^ioiotren/  wie  bei  bem  grauen  ©ange. 

16 1    grjiea&ofiren,  wie  bei  bem  grauen  ©ange. 
17)   3weite*  SRofiren,  (im  SKothfalle)  wie  bei  bem  grauen 
(Sange. 

Die  Art  unb  SOBeife  wie  man  in  SRouen  bie  oerfc^iebenen  Ope* 
rationen  $ur  DarßeUung  abrianopelroth  gefärbter  ©arne  verwenber, 
btpe^en  in  folgeuben : 

13 
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(Srfle  Operation.  ?(uö fo dj e n  ober  (En tfdjö len.  $te 
©arne  werben  mit  1  bi$  l1/»  ®rab  ffarfer  $>ottafd)en  ober  ®ebalauge, 
ober  mit  2  ©rab  flarfer  Degrdffirbntye,  5  bi$  6  ©tunben  fang,  and» 
gefodjt ,  über  bem  Äeffel  abtropfen  fafT^n ,  in  fliefjenbem  Gaffer  rein 
gefpult  unb  an  ber  £uft  getroefnet. 

Zweite  Operation.  ®cr)affot(>bab.  gür  100  $>funb 
©arn  werben  25  biß  30  ^funb  ®d)affctr)  einige  Sage  lang  in  8  bis 
10  ©rab  ffarfer  (gobalauge  eingeweicht,  bann  mit  ungefähr  500  Wag 
(bie  9J?aß  $u  2  <J>funb)  |d)wdcr;erer  Üatige  verbilnnt.  9J?au  jerbriicft 
ben  &otf>  mit  ber  Jpanb  ^u  einem  fnpfernen  ÄefjVl/  beffen  &oben  voller 
Üöd)er  ijt,  girfjt  bie  gliiffigfeit  in  einen  Äiibel,  in  weldjeu  man  $uvor 
5  bid  6  ^fnnb  &auin6(  gebraut/  mengt  beibed  bnref)  wieber^olteä 
Umrühren  burcr/einanber,  biö  bie  gliiffigfeit  fla,,a  gleichartig,  nnb  in 
allen  ir>ren  feilen  eine  gleiche  garbe  befifct. 

2)ie  ©ame  werben,  ©ebinbe  für  ©ebinbe,  mit  ber  gfiiffigfeü 
auf  gewöhnliche  SBeife  imprdguirt,  am  (Sarvilirfiocf  auögewunben, 
auf  eine  Safel  gelegt ,  unb  10  bid  12  @tunben  lang  liegen  gelaffeu, 
wobei  bie  93nficfct  gebraucht  wirb,  nia)t  me^r  al$  2  —  3  ©ebinbe 
auf  einanber  $u  legen,  bamit  bie  Schwere  berfelben  bie  int)drtreube 
gliiffigfeit  nid)t  ablaufenb  tnac^r.  9?ad)  Verlauf  biefer  3eit,  l)a*ngt 
man  fte  auf  Stangen  von  weichem  ipolj,  unb  fe^rt  bie  ©ebinbe  von 

■ 

£eit  &it  3eit  um,  bamit  fie  fo  gleichförmig  alö  möglich  froefnen.  SBenn 
bie  ©arne  an  bif  Cuft  einen  gewiffen  ©rab  oon  $rocfent)eit  erlangt 
$>aben,  bringt  man  fie  in  bie  Srocfenffube,  weld)e  bid  auf  50  ©rab 
9?eaumur  erwärmt  ifr,  um  bie  junicfge&altene  gluffigfeit  gan$lid>  ju 
entfernen,  weld)e  biefelbe  Ijinbern  würbe,  fich  mit  ben  uachfolgeubeu 
SBeijen  gehörig  ju  oerbinben.  SBae  von  ber  £chaffot£bei$e  beim  3mj 
prdgnireu  übrig  bleibt ,  wirb  bem  ndchjten  8?abe  $ugefe£t. 

Dem  ©arn  gibt  man  5  w  e  i,  juwetlen  auch  b  re  i  folcf^er  Äotjjbdber, 
wenn  man  fefjr  gefdttigte  Sarben  erhalten  will,  unb  trocf'net  nad)  jebem 
wie  bad  Grffemal  in  freiem ,  bann  in  ber  Srocfenfhibe  ab. 

9?ad)  ben  ßotl)bdberu  bürfen  bie  ©arne  nid)t  lange  auf  einanber 
gekauft  liegen  gelaffen  bleiben,  bamit  fie  fid)  nicf;teut^ünben,  ein  gall, 
ber  (id)  fd)bn  öflero  in  beti  $urfifer)rotbfdrbereieu  luxd)  ben  eingetrete 
neu  ©d^ruugäprocefi  ereignet  l;at. 

^  dritte  Operation  ®tarfe$  Olbab  gur  bie  be$eidV 
nefe  Quantität  ©arn,  werben  6  <pfunb  Baumöl  in  50  9)?af?  ^oba- 
lauge  oon  einem  ©rab,  ober  juweilen  weniger,  je  nad)  ber  ©üte  be$ 
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verwendet.  H3ei  {Bereitung  ber  Ölbei&e,  wirb  mir  einer  Ärucfe 
beim  (Singiefien  bed  Öled  in  bie  alfatifche  glüj|"igfeit  911t  umgerührt, 
oder  um  bie  ®eifeubilduug  innig  $u  bewerf  jtelligen ,  dad  SBad  öfter* 
von  einem  Äubel  in  ben  anbem  gegojjen.  £>ie  Ölbeije  $eigt  einen 
guten  brauchbaren  @tand  an,  wenn  ftd)  nach  4  bi$  5  Stunden  flehen 
auf  ber  Oberfläche  feiue  Olaugen  jeigen. 

W\t  biefer  Ölbei$e  werben  bie  ©arne  wie  mit  ber  Äothbeije  im* 
prdgnirt,  aue>gewundtit ,  10  biö  12  Stunden  auf  ber  $afel  liegen  ge 
Iajfen,  bann  auf  biefelbe  tCBetfe  getroefnet.  £)iefe  Olbei$e  muß  jwei» 
bi«"  dreimal/  ja  fogar  noch  öfter  wiederholt  gegeben  werben,  und 
jipifdjen  jedem  3mprägniren  wieber  abgetroefnet  werden ,  je  nachdem 
man  der  garbe  mehr  oder  weniger  Körper  geben  will. 

SCierte  Operation.  @d) wachet  Ölbad,  hierfür  oer- 
wendet  man  denSHücfjtand  der  erflen  Ölbäder,  fejjt  un^ifä^r  100$?af; 
fcodalauge  von  2  biet  3  ©rad  SBaume  $11,  rührt  dae5  ©an$e  gut  durch 
einander,  unb  imprägnirt  bie  ©arne  ein  oder  zweimal  in  der  &ei$e 
ganj  auf  biefelbe  S83eife,  auch  wirb  jwifchen  jeber  fcei$e  fcharf  abge* 
troefnet. 

grinfte  Operation.  £)egräffireu  ober  Entfetten. 
Die  geölten  ©ante  werben  in  eine  laue,  einen  ©rab  jrarfe  ©edaauf* 
löfung  5  bie  6  Quinten  laug  eingeweicht,  dann  uim  Ablaufen  auf  einen 
Sragebocf  gelegt,  und  me&rmald  SBafier  darüber  gefchuttet,  fo  daß  fie 
gan$  daoon  burchbrungen  werben,  und  nach  einer  Stunde  bundweife 
in  fließendem  SBajfer  gewafcheu,  um  die  nicht  gebundene  Ölbeije  weg. 
iufchaffen,  welche,  wenn  fie  auf  der  Oberfläche  der  SBaumwollfafer 
juriief bleiben  wurde,  die  ©allirung  nicht  oollfländig  annimmt.  $ie 
©ante  werden  jejjt  am  daroilirftocf  aufgewunden  und  abgetroefnet, 
wonach  |le  in  der  garbe  fcr)ön  weiß  erfcheinen. 

Sechste  Operation,  ©alliren.  gur  100  fpfunb  ©arn 
werden  20  biö  25  epfunb  grob  geflogene  gute  ©alläpfel  in  ungefähr 
100  9ftaf?  SBaffer  fo  lange  abgefotten,  bid  man  fie  mit  den  Singern 
leicht  jerdruefen  fann.  (Se3  werden  jefct  50  OTap  falted  SSBajfer  $uge- 
geben,  die  glüjTigfeit  durch  ein  engeS  Jpaarjteb  gefchlagen,  und  mit 
derfelben  fo  warm  gallirt,  als  e$  die  Jpand  gu  erleiben  oermag  ©leich 
nad)  dem  Aufwinden  am  (Earoiliritocf  wird  auf  Stangen  in  freier 
Cuft,  oder  wenn  dad  Detter  eS  nicht  erlaubt,  in  einem  luftigen  Hän- 
geboden aufgehangen ,  wo  beim  flbtroef neu  die  ©arne  häufig  gewen- 
det werden,  um  Ungleichheit*"  in  der  garbe  ju  befeitigen. 

13* 
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£ad  ©alliren  wirb  6fter6  aucf)  jweimal  vorgenommen ,  wobei 
bie  Raffte  ber  ©alldpfel  $um  erfreu,  bie  anbere  Jpalffe  $um  jweiten 
©alliren  genommen  wirb.  9D?an  be$wecfl  baburd)  ben  9$ort(>eil,  ba§ 
bie  Sarbe  ntc^t  allein  gleichförmiger,  fonbern  aud)  gefdttigter  erhalten 
wirb.  Öfter«  erfefct  man  aud)  einen  £t)eil  ber  ©alldpfel  bu  rd)@umaa>, 
unb  erhalt  burcf)  biefed  ^Wittel  fogar  einige  befonbere  2>djatt innigen, 
welche  fef)r  gefcrjdfct  ftnb. 

Siebente  Operation.  Alaunen.  3u  biefer  Operation 
wirb  ein  reiner  ganj  eifenfreier  Alaun  erforbert,  bejfen  freie  ©dure 
burcf)  Äreibe  ober  Patron  gebunben  wirb,  gur  100  $funb(Sarn  wer- 
ben 25  bid  80$funb  Tffaitn  in  ungefähr  100  SD?afj  SKegem  ober  gluf» 
waffer  o£ne  hieben  aufgelöft,  untin  bie  Auflöfung  nact)  unb  na«;  eine 
^obaauflöfung,  welche  für  1  ^>funb  Alaun  2  £otf)  0oba  aufgelöji 
enthalt,  eingerührt.  Sfieutralifirt  man  mit  Äreibe,  fo  werben  3  £on) 
berfelben  fein  gepulvert  auf  1  q>funb  Alaun  in  $Heer)uung  gebraut. 

£>ie  2llaunauflöfung  wirb  lau  angewendet,  unb  babei  eben  fo 
wie  beim  Olen  manipulirt.  33eim  ?lbtrocfnen  muß  oorjicfytig  v**rfa$ren 
unb  jtarfe  £iiu'  oermieben  werben.  3m  Pommer  fann  eö  tu  luftigen 
»oben,  im  SBinter  unb  bei  fcfyledjtem  SBetter  hingegen  in  temporirt 
gebeizten  $rotfen$immern  vorgenommen  werben 

t>ie  gdrber,  welche  jweimal  galliren ,  alaunen  in  ber  «Hegel 
aud)  zweimal. 

A  d)  t  e  O  p  e  r  a  t  i  o  n.  Peinigen  v  o  n  b  e  r  u  b  c  r  f  l  ü  f  f  i  g  e  n 
»Tllaun  bei  je.  Um  bie  ©arne  von  ber  uberfluffigen  Alaunteijeju 
reinigen ,  weidjt  man  fie  nacfj  bem  Abtrocfnen  einige  <£tunben  lang  in 
SÖajfer  ein,nimmt  £erau$  unb  wenn  fie  gut  abgetropft  ftnb,wirb  fcunb  für 
iBunb  in  fliefier.SeuiSBajTer  rein  gewafcr)en,am(Earvilirjrocf  auSgewuuben 
unb  &um  Sdrben  gefcfjritten. 

9?eu  nte  Operation,  gdrben  inärapp.  $a$  garben 
wirb  in  einer  Idnglicrjvierecfigen  fupfernen9>fanne  vorgenommenen  welaV 
für25  $funb@arn  400  $funb ©affer,  25  >))?afi  Ockfen»  ober  ®cf)afblut 
unb  wenn  ed  anfängt  lau  &u  werben,  25<pfunb  ^rovencer  Ärapp  ja- 
gefegt  werben.  Sie  ©arnftrd^ne  auf  £urcf)ldufer  gebracht,  gewöhn» 
lief)  $wei  JÖunbe  auf  einen  &urcf)fdufer,  werben  in  bad  Ärappbab  eur 
gefenft.  99?an  bewegt  bie  f&unbe  nad)  unb  nact)  vermittelt  ber  Snrcfi 
laufer  in  bem  SJabe,  unb  fe^rt  biefelbe  von  Beit  $u  3eif ,  von  (Snbe 
juSnbeum,  tamit  biegarbe  überall  gleichförmig  anfallen  fann.  #?it 
biefer  Arbeit  fd^rt  man  eine  bi$  fünf  Vierteil! unben  fort,  wobei  man 
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oie  geuerung  fo  feitet/  baß  bad  &ab  wä^renb  biefer  3eit  jum  hieben 
fommt.  9Wan  nimmt  nun  bie  ttunbe  von  ben  Durchläufern  herab, 
welche  man  burch  bie  »Hinge  von  *#inbfabeu  fieef t,  bie  bie  ©ebiube  oer« 
einigen  ^  nnb  unterhalt  baö  Äochen  Drei  2>iertelftunben  bid  Jö(ft(len« 
eine  Stunbe  lang,  wonach  bie  @arne  fKrauäa/nommen ,  ablaufen  ge 
lajfen,  auögefühlt ,  nnb  h^nach  in  fließenbem  SGBaffer  fo  lange  gema 
\dj<n  werben,  biö  bad  Sßaffer  beim  ?lu$winben  tyell  abfließt.  9?ach 
Dem  ?ludwinben  wirb  in  einem  luftigen  ittoben  ober  im  greien  über 
Stangen  getroefnet. 

lieber  fyöd)\iei\$  50  "pfiiiib  ®arn  werben  in  ben  iHouener  iHot^ 
fdrbereien  nie  auf  einmal  gefärbt;  man  bleibt  gewöhnlich  bei  25  ^funb. 
Sur  eine  gleichförmige  garbe  wirb  auch  ^duftg  zweimal  gefärbt,  wo  man 
baö  vorgetriebene  beö  SWateriald  in  $wei  gleiche  Steile  t^eilt;  nach 
Dem  er|len  gärben  wirb  gut  gewafchen,  ef)e  man  $um  $weitenfchretter. 

Die  gärber  in  ber  DJormanbie  bebieneu  fidj  gewöhnlich  beS  Ärappd 
aud  ber  Provence;  um  aber  feine  mel;r  ober  weniger  rofeufarbene 
Schattierungen  ju  bekommen,  vermengen  fie  ^uweilen  ben  Provence- 
Ärapp  mit  orientalifchem&rapp  (Mi$ari),  eutweber  &u  gleichen  %i)cu 
len  ober  tu  ben  SSerbälmijfen  von  $wei  feilen  beö  ertfen  auf  einen 
$&eil  bed  ^weiten.  3»  ber  neueren  3<it  hat  mau  in  ben  franjöftfchen 
flbrianopelrothfärbereien  aud)  bad  ©arancin  ald  3ufa&  {um  jtrapp 
auö  ber  Provence  für  ein  fchöneö  unb  glän$enbed  9?otJ  oerwenbet. 

3  *  $  n  t  e  Operation.  ?l  v  i  v  i  r  e  n  ober  ©  ch  ö  n  e  n.  Daö 
floiviren  wirb  in  ben  befannten  gefchloffenen  2lvivirfe|Teln  vorgenom* 
men.  (Ed  werben  für  100  $funb  ©am  4  biö  5  $>funb  fcaumöl,  6$>funb 
weiße  Sttarfeiller  Seife  nnb  <&obalauge  von  2  ©rab  Raunte  genom< 
men.  3m  ?lvivirfe(fel  wirb  mehrere  Stunben  ^inburef)  gefocht,  bid 
eine  herausgenommene  q>robe  jeigt,  baß  bie  Operation  ooUfommen  er* 
reicht  ijr.  Die  glüffigPeit  läßt  man  je£t  etwad  abfüllen,  nimmt  bie 
©ame^rauö,  wdfeht  fte  am  gluffe  gut  aud,  unb  fchreitet  fogleich 
jum  d^oftren. 

Stifte  Operation.  SRoftren.  3»r  ^ludführung  bieferOpe* 
ration  bebient  man  (Ich,  wie  $um  2lvtvireu,  eined  gefchloffenen  Äeffeld. 
SSRan  bringt  in  benfetben  beiläufig  600  $J?aß  SSBajfer,  in  welchem  16 
biö  18  <Pfunb  Ölfeife  nach  ber  ®tärfe  ber  garbe  aufgelöjl  ftnb.  SEBenn 
bie  ©eifenauflöfung  einige  Ballungen  gemacht  £at,  wirb  eine  iluflö» 
fung  von  Vj%  $funb  3innfalj  in  2  SRaß  lauem  ©affer ,  ber  man  12 
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btd  16  Cotr)  ©arpeterfdure  oon  20  ©rab  Saume*  $ufe£t,  nach  unb 
nach  eingerührt.  2)ie  ©arne  werben,  in  große  <tte|je  gegeben,  in  öad 
Söab  gebrockt,  ber  2>ecM  aufgefegt,  befefligt,  unb  fo  lange  ununter^ 
brocrjen  gefocht,  btd  eine  herausgenommene  $robe  ein  fchoned  Iebr)of- 
fed  92ot^  jeigf,  wonach  bie  ©arne  r)eraudgenommen,  in  fltefenbem 
SGBafler  gewafcr)en  unb  abgetrocfner  werben. 

fDtrftt  ft$tff*$f en ,  ®aumtt>otfettgartte  türf  tfcbrutp  nttb 

rofenrotr)  $it  färfcett. 

3m  3afjr  1824  unternahm  ich  in  ber  burd)  mich  für  ben  tfrtifd 
9)?erino  errichteten  ©tiicffdrberei  auch  töerfuche,  Baumwollgarn^ 
färben,  welche  fo  liberaud  gunji'g  auöftefen,  bafl  ein  greuub  von  mir, 
bem  ich  bad  93erfar)ren  communicirte,  eine  turfifc^rotr)e  ©arnfdrberei 
baranf  gutnbete,  aud  welcher  jarjrlicr)  20  bid  25,000  $>funb  gefärbte* 
«Baumwollgarn  r}ercorging. 

3>r  erfle  S3erfucr)  würbe  mit  einer  ^art^ie  »on  200^>funb  «ig» 
lifdjem  ©ewidjt  SD?ufe  Swift  unternommen/  unb  babct  folgenber  @e> 
jlaft  verfahren: 

<£  r  fl  e  Operation.  H  u  d  f  o  et)  e  n.  200  $funb  Oorn  werben, 
um  bad  Verwirren  ju  versilbern ,  je  $u  2  ^funbeu  in  einanber  foefer 
gefcr)wungen  ,  wie  biefed  beim  Hudfochen  bed  ©arnd  gewöhnlich  JU  gc 
fcher)en  pPegt,  in  ben  ?(utoirfeffel  gebracht,  ber  juvor  mit  ber  benö< 
tagten  Ouantitdt  Saffer  gefpeijr,  unb  60  9)?aß  SegraffirbruGe  mit 
$  g>funb  9>ottafcr)e  erhalten  f)at.  SWachbem  ber  Äeflel  fct)on  friir)er 
Seueruug  befommen,  unb  bad  ©am  eingebracht  itf,  wirb  er  gefdjlof 
fen,  wonach  4  ©tunben  laug  ununterbrochen  gefönt  wirb.  SHacf)  ^er- 
lauf biefer  3*'it  wirb  bad  Jener  weggenommen,  falted  SBafler  «'« 
Äejfel  gelujfen,  bad  ©am  h^audgenommen ,  in  fliegendem  SBajf« 
rein  gewafcfceu,  auf  bem  9Üugpfa$(  audgewuuben,  auf  ©taugen  au»' 
gebreitet,  in  freier  Puft  getroefnet,  unb  oon  ba  (um  Höffen  in 
9lö|l$immer  gebracht. 

3weite  Operation.  £  u  h  f  o  1 1)  b  e  i  j  e.  £>ie  Äur)fotr)beiV 
bereite  ich  auf  btefelbe  litt,  wie  für  bad  »eijeti  ber  gewebten  @tiicfV/ 
nur  mit  bem  Unterfchiebe,  bajj  -/3  alte  unb  73  frifchbereitete  Ölbeije 
baju  genommen  wirb/  unb  bic  Äothbeije  4  ©rab  fiarf  in  flmvenbung, 
fommt  £>ie  2J?anipnlation  ijt  biefe,  bafj  mau  in  jebe  Schale  4 
falte  Äothbeije  bringt.  £)er  ©arnbeijer  nimmt  in  jebe  JJanb  einen  #"n& 
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von  etilem  9>funb,  olfo  2  $>funD  auf  einmal,  uitb  fnetet  ed  unter  3ä&' 
fen  in  gleichem  Tempo  8  OTal  fdjueU  mit  Den  gebauten  gdujten  auf 
Dem  söoDeu  Der  *5eitfd)aU  $u.  £>ad  ©  jm  wirb  jefct  an  einem  anDern 
T&eile  angefagt,  wieder  8  9D?aI  auf  Diefelbe  2lrt  mit  Dem  gdujlen  ge- 
flogen,  unt>  Die  Manipulation  noch  6  Wal  roieDerfjolt,  woDurch  Daö 
©arn  im  Tempo  64  Änetftdge  in  Der  Äot£bei$e  erhalt.  (Sö  mirD  je$t 
auf  Dem  iHingpfabl  audgewuuDen,  gefe^rt,  1104  einmal  auägewuuDen, 
audgefdjlagen ,  unD  auf  Die  Tafel  geworfen.  311  Die  »eijfchale  wirb 
na*  jeDem  £)urchne£men  oon  2  $funD  ©am  mieDer  ein  r)albed  2)?ag 
£otf>bei$e  zugegeben,  fo  Dag  Die  Sfuffigfeit  in  Der  «Schale  fletö  gleite« 
üttag  einnimmt. 

fESenn  alleö  ©am  Durchgebeijt  itf,  bringt  man  ed  über  drangen 
breit  audeinanDer  gevettert,  fo  Dag  Die  UnterbauDe  offen  Daliegen,  au 
Die  freie  guft,  troefnet  ab,  gof;t  Dann  Damit  iu$  Trocfen$immer ,  in. 
welkem  eö  jlarf  gerodet  mirD.  £>ie  jHöfhing  na*  Der  £ot&-  unD  Der 
Dlbei$en ,  fo  wie  nach  Dem  ©alliren  mug  in  einer  Temperatur  von  50 
bi$  52  ©raD  jKeaumür  vorgenommen  merDen,  meil  Daö  ©arn  jTetd  eine 
110*  r;ör)ere  Temperatur  alö  Die  Stüde  erforöert ,  um  Durch  Die  ©e< 
bünDe  £iuDurch  gleichförmig  gerötet  $u  merDen. 

SeDeömal  nad)  Dem  iöei^en  unD  ©alliren,  mirD  Das  ©arn 
jueor  au  Der  Hüft  getroefnet,  e£e  man  e$  jeuer  jtarfen  SHofhing 
in  Der  Trocfenfammcr  auöfe^t. 

Durch  Die  Äotbbeije  nimmt  eö  eine  grünlichgraue  garbe  an 
welche  in  Den  Darauf  folgeuDen  $ei$en  ,  nach  Dem  Mtrocfnen  in 
freier  Hüft  halb  uerfchminDet,  unD  (ich  roieDer  me^r  Der  Sttatur« 
färbe  nähert.  SEBenn  &om\c  itf ,  unD  Da$  ©arn  nach  &en  oerfchie-- 
Denen  &ei$en  Derfclben  erponirt  mirD,  erfcr>eint  e$  julejjt  gan$ 
weig;  oljne  Sonne  ijt  Diefcd  aber  nid)t  ber  galt. 

dritte  Operation.  3meite  Ölbei^e.  3»  einem  Äü* 
bel  mirD  Ölbeije  4"  jtarf  angemacht,  1111D  tiefer  Die  übrig  geblie-. 
bene  £otbbei$e  mit  10  Sttag  jWeigräDiger  Olbei$e,  unD  10  9)?ag 
jtoeigräDiger  ^ottafchenlauge  zugegeben.  Die  $ufammengefe(jte  SÖeije 
betragt  fo  oiel  afö  für  200  <$funD  jiueimal  Durchzunehmen  erfor* 
Derlich  itf,  w»D  mirD  §um  *3ei$en  mit  Kalilauge  auf  4  ©raD 
aufteilt. 

Die  |tarf  geröteten  ©arue  merDen  im  Tempo  mit  8  Touren  * 
nw  vorhin  gebebt,  unD  im  Hbtrocfnen  eben  fo  ber)anDelt. 

gierte  Operation.  D ritte  Öl be !il  P,evL 
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©etjföaffti  übrig  gebliebene  glüffigfeit  wirb  jur  Otiten  Ölbet^e 
gebraut,  unb  bie  gut  abgeröfleten  ©arne  bamit  gang  auf  biefelbe 
SCBeife  bef;anbelt,  wieber  abgetrocfnet  unb  geroflet.  Die  in  ben 
v^cfjalen  bei  biefer  Operation  jurücfgebliebene  SBeije  fann  a(6 
nu£to6  weggeworfen  werben. 

günfte  Operation.  Vierte  Ölbeije.  Sföit  15  $funb 
Oltvenäl  unb  2  ©rab  ftarfer  9>ottafd)enlauge  wirb  eine  gan$  frifdje 
Ölbei$e  gemacht,  welche  mit  glufjwajfer  auf  einen  ©rab  gepellt 
wirb.  Da8  23ei$en  wirb  eben  fo,  wie  bei  ben  vorhergegangenen 
Operationen  verrichtet  /  aud>  bat)  2lbtrotfnen  unb  Sofien  auf  bie-- 
felbe  2trt  vollzogen. 

©  e  cft  d  t  e  Operation.  (Srjte  Cauge  nbei$e.  Die  in  ben 
&et$fchalen  übrig  gebliebene  vierte  Olbeije  wirb  herauogenont' 
men  unb  4  9}?af*  bavon  mit  Kalilauge  btd  auf  10  '  gefkllt.  3« 
bie  S5eijfd)a(e  gibt  man  4  9Wa§  bavon,  beijt  2  $>funb  ©arn  ba- 
rin /  unb  erfefct  nad)  jebem  ber  jwei  folgenben  $funbe  bie  ent* 
|ogene  glüjfigfeit  immer  burd)  Cauge  unb  SSBajfer,  fo  $war,  bajl 
bie  fceije  ftetd  10  ©rab  jeigt  Die  übrig  gebliebene  iöeije  bleibt 
für  bie  ftebente  Operation  in  ben  Schalen. 

Siebente  Operation.  3  wette  Sauge  n  bei  je.  ©an$  wie 
bt#  fed)6te,  mit  Angabe  von  Sauge  unb&affer,  im  Caufe  beS  ®ei$en$. 

21 4 1 e  Operation.  Dritte  Saugenbetje.  SBie  bie 
vorhergegangene 

OTeunte  Operation,  «öicrte  C  augenb  eije.  Diefe  ivirb 
mitbloger  Äalilauge  &u  37»  ©rab  gegeben.  Wie  Caugenbeijen  werten 
gan&  wie  bie  Olbeijen  im  $empo  unb  Touren  gegeben,  auct)  ffiibet$«t»i- 
fcfeen  jeber  berfelben  ?lbtrocfnen  unb  SKöjren  jlatt. 

3e$nte  Operation.  Degräffiren.  9?ad)  tem  legten 
»etjen  unb  äbrofleu  werben  bie  ©arne  abgenommen  unb  noch  warnt, 
gegen  2tbenb  in  eine  Äufe  mit  lauwarmen  2Bajfrr  eingeweicht,  911t 
untergetaucht,  bis  ben  anbern  borgen  in  ber  glüjfigfeit  erhalten. 
3e|t  werben  fie  bunbweife  au$  ber  deiche  genommen,  mit  ben 
$dnben  auägewunben,  unb  auf  bie  jur  &eite  (lejenbe  93auf  j ge* 
worfen.  @inb  alle  herausgenommen,  fo  fchreitet  man  jum  SBafcben 
in  fliefjenbem  SÖaffer.  Spitt  werben  fie  fcunb  für  »unb  6  Wal  im 
Sßaffer  geflabet,  gebrer)t,  wüber  6  3RaI  geflabet,  unb  im  @anjen 
auf  biefe  2irt  6  9)?al  manipulirt,  fo  baß  36  9J?af  geflabet  wirb. 
Da*  ©arn  wirb  je$t  mit  ben  J?  an  ben  locfer  auftgewunben/  unb 


Digitized  by  Google 


201 


biefefbe  Kubwafä  *  Operation  noch  Retinal  wiebrr^oft ,  jebelmal  in 
Touren  ju  36  9Baf,  nach  wieder  &e$anb(ung  baö  SBajfer  gang  $eU 
unb  ffar  ablaufen  wirb,  beim  je  reiner  t>ie  ©arne  nach  bem  Degrdf* 
ftren  gewafchen  »erbe» ,  um  fo  Dauerhafter  unb  glänjenber  erfc^etnt 
bie  garbe.  DJach  bem  Hudwinben  auf  bem  9tingpfa£f  werben  bie 
®arne  breit  aue)  einanber  gejetteft  auf  ^taugen  gebracht,  juerft  in 
ber  2uft  getroefnet,  aldbann  im  Srocfenjimmer  für  bad  ©alliren 
gerö(!et. 

Um  bad i&afchen ber ©arne  &u  erleichtern,  ^Jt  fürjlid)  (Lautert 
eine  ©arnwafchmafebine  in  Dingfer'd  pofntechnifchem  Sournaf,  $5. 
CVfll.,  J?eft5,  erfreu  3uni&eft  1838,  befchrieben  unb  abgebifbet, 
oermittel|l  melier  2  ?trbeiter  fo  viel,  alö  fonft  6  biß  8  0011  ber  Jpanb 
wafchen  fönnen.  ©erben  bie  SÖafct)mafcf)inen  für  einige  ^ferbefräfte 
\wm  betriebe  eingerichtet,  fo  feijten  (te  noch  oiel  mer)r,  unb  e6  faitn 
ein  Arbeiter  mehrere  fofehe  Apparate  beforgen.  Dad  SBafchen  mitteljl 
ber  SERaföme  wirb  viel  oollfommener  a(6  auf  bie  altere  21rt  mit  ber 
ipanb  verrichtet,  auch  babei  oiel  3eit  unb  Arbeit  erfpart.  3"  ber 
8d)wei$  erijtiren  fofehe  ©afchmafchinen  in  ben  ©arnfärbereien  be* 
rettd  in  $r)dtigfeit. 

Die  2>egrdjfirbru£e  wirb  für  bad  2tu6foc^en  unb  Ttototren  ber 
®arne  aufbewahrt. 

(Stifte  Operation,  ©afliren.  gib  200  $funb  ©arn 
»erben  18  $funb  ®umacr)  unb  21  $funb  ©alldpfel  eben  fo  wie  in 
ber  ©tücffarberei  abgefaßt.  Der  21bfub  wirb  in  ber  SRenge  fo  einge- 
richtet, baß  er  für  ein  jweimaliged  ©alliren  audretd^t.  <5d  wirb  fo 
$ei$/  Aid  et)  ber  Arbeiter  mit  ben  Jpdnben  aushalten  fann,  gaUirt,  unb 
für  2  9>funb  ©am,  4  9Wag  Abfub  in  bie  ®d)afe  gegeben,  im  Üb- 
rigen gan&  wie  bei  bem  Ölbeijen  manipulirt,  inbem  mit  2  ^fttnb  in 
©ebünben  eingegangen,  8  Touren  jebe  &u  8  ®töfjen  gegeben,  auf 
bem  SRingpfafjl  au6gewunben,  unb  auf  Stangen  gebracht,  $uerfl  in 
freier  Cuft  abgetrotfnet,  bann  im  $rocfen$immer  gerötet  wirb,  wonach 
bie  jweite  ©allirung  gegeben,  wieber  getroinet  unb  abgerö* 
ftet  wirb. 

3wo(fte  Operation.  Alaunen.  30  $funb  reiner,  gan$ 
eifenfreier  Tilaun  werben  in  fo  oiel  Reif  em  ©affer  aufgel6(l,  aU  $um 
|»eimali|en  Alaunen,  ber  200  9>funb  ©arne,  $Ux$i$Uit  erforber- 
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lief)  wirb.  SBenn  ber  Alaun  aufgelofl  ifi,  neutraliftrf  man  bie  freie 
@äure  beweiben  burcr)  SV,  SD?ag  22  ©rab  unb  43/4  9Waß  2  @rab 
frarPe  $ottafct)eu(auge,  welche  nact)  unb  nad)  eingerührt  werben. 

söeim  Pfannen  wirb  bie  glüffigPeit  (au  mar  in  erhalten ,  unb  ti 
werben  4  S0?aß  älaunauflofung  in  bie  $bei$fcr)ale  gebraut,  unb  in 
ber  «Manipulation  eben  fo,  wie  bei  bem  ©attiren  oerfat)ren,  nnr 
mir  bem  Unterfd^tebe ,  baß  r)ier  nur  6  teuren  jebe  $u  6  Stößen  ge- 
geben werben.  3Benn  bie  gan$e  "partr)ie  afauntifr,  wirb  fie  or)ne  ju 
trotfuen  $um  jweiten  S0?afe  alaunr.  vJtadS>  bem  ^weiten  Staunen  unfc 
HllGwinben  mit  ber  fpanb,  (aßt  man  bie  ©ante  eine  t)albe  ©tunt< 
juiu  Hudbuften  liegen,  bringt  fie  auf  bie  ©taugen  in  bie  freie  Suff, 
unb  nad}  bem  ?lbtrocf  neu  iu  ein  t  e  m  p  e  r  i  r  t  erwärmtes  3immer, 
$um  völligen  Sintroefnen  ber  ^(aunbei^e.  2)a$  $rocfeii$iuuner  barf 
nid)t  über  24  ©rab  erwärmt  werben. 

2>aö  Ölbei$eu,  ©alliren  unb  2llaunen  ber  200  'Pfuub  ©arn  er< 
forbert  2  Arbeiter  unb  2  Söeiifdjaleu ,  wo  in  3  ©tunben  jebe  einjehw 
auf  einanber  folgeube  Operation  vollbracht  werben  Patin. 

£)  reibet)  nte  Operation,   die  in  igen  ber  ala  unten 
©ante.  3"  einem  gewöhnlichen  ÄrappPejfel  weben  15  SWaß  22 
jtarPe  9>ottafd)enlauge  $u  bem  r)anbwarmen  SSBafler  gebracht,  bie  al 
Palifirte  glüffigPeit  red)t  gut  burcr)  einanber  gerührt,  bann  baö  ©am 
Söunb  für  £nnb  eingeregt  unb  mit  Den  Jjänben  untergetaudjt.  SBetm 
alled  auf  biefe  SSBeife  eingelegt  ijf ,  wirb  baö  ©an je  vermittelt?  eine? 
burd)löcr)erten  fjöfjernen  Secfeld  eine  3)ierte(jiuube  laug  untergetaucht 
erhalten ,  fo  baß  bie  glüffigfeit  über  bem  ©ante  flefjt.  SWacfc  «öerlao* 
biefer  3eit  flabet  man  SMinb  für  ifcnub  iu  ber  glütTigPeit,  winte: 
(oefer  aue»,  unb  gefjt,  wenn  bie  ganje  Partie  r)erau$gettonunen  vi 
bämit  an  ben  gluß  $um  2htdwafct)en.  3»  fließenbem  SSBaffer  wirb  i= 
5  Touren  6  9J?al  geflabet,  fo  $war,  baß  ba$  ©am  narr)  jeber  Senr 
mit  ben  Rauben  auögewunben,  jur  ©eite  gelegt,  unb  wenn  tu 
ganje  9>artr)te  fo  burebgearbeitet  i\t ,  bie  2  ,  3.,  4.  unb  5.  £our  auf 
biefelbe  SÜBeife  manipulirt  wirb.  Mact)  ber  5  Sour  wirb  am  SHing 
pfar)l  auögewunben,  unb  bad  ©arn  auf  @tangeu  gereir)t  $unt  &rapr 
färben  r)ergericr)tet.  9D?an  läßt  baö  ©arn  nact)  biefer  Steinigung  niefar 
gerne  me&r  liegen,  fonbern  fct)reitet  alabalb  $um  gärben. 

*8ier$et)nte  Operation,  gärben  in  Ärapp.  gür  M 
$funb  ©arn ,  werben  $um  gärben  in  bie  Pfanne  gegeben,  30  $>fon: 
Äoignon*$alu0,  15  $fitnb  (Elfafler.-  unb  15  $>funb  guter  JpoUänber 
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Äropp,  welchem  3  $funb  gepulverte  Ärcibe,  2  $funb  Sumach  unb 
16  Dchfenblut  $ugefe|t  werben.  SBenn  bie  ©ante  auf  ben  Hin- 
ten Stangen  ausgebreitet  unb  ber  gepulverte  ärapp  in  bie  Pfanne 
jttm  SBaffer  gebrad?t  ijr,  bringt  man  bie  Äreibe,  bann  bcn£ttmach 
unb  julejjt  bat*  9Mitt  ein,  ntyrt  atled  gut  buref)  einanber,  unb  bringt 
bie  ©arne  auf  ben  Stangen  in  bat*  20  ©rab  warme  Ärappbab  fo  ein/ 
Dag  bie  Stangen  ber  Quere  über  bie  Pfanne  liegen,  unb  bie  (Snben 
auf  bem  93orb  berfelben  ritten.  SÖcnn  alle  50  9>funb  auf  biefe  Art  in 
bie  Pfanne  gebracht  finb,  werben  bie  merjt  eiugefenffcu  jwei  mit  ©am 
gariiirrcu  ©taugen  von  $wei  einanber  gegenuberfter)enben  Arbeitern  gc- 
fer/tvenft.  2>ie  Manipulation  gcfdWer)t  auf  biefe  ?(rt,  baß,  bereine  ber 
Sdrber  mit  einem  ruuben  ®tab,  ber  oorne  mit  Mejfing  befd)lagen  itf, 
unter  ber  Stange  jwifdjen  bem  ©am  r)infdr)rt,  ber  gegeuuberftehenbe 
fa^t  bie  Metallfeite  unb  beibe  Arbeiter  mgleid)  fernlagen  bao  ©am  int 
Sempo  hinüber,  unb  fo  weit  unter  bie  glüjfigfeit,  bajj  bie  außer  ber- 
felben  beftnblich  gewefenen  Steile  je£t  tu  biefelbe  ^tt  liegen  fommen. 
Huf  biefe  SBeife  wirb  bie  ganje  ^>arrr)ie  burebgearbeitet,  alObonn  mit 
einer  jtumpfen  böljemeu  Äriicfe,  bie  ÄrappfhiiT'gfeit  unter  bem  ©am, 
fo  gut  al$  möglich  aufgerührt,  unb  biefea  Manipulation$ver/a£ren 
Dm  ijanjen  gdrbeprojef?  über  mit  Umgebung  bed  flufrut)ren#  ununter- 
brod;eii  f  or  f  gefegt. 

iöei  regelmäßiger  geueruug  färbt  man  in  langfam  aufileigenber 
Semperatur  $wei  ©tunben  lang  bid  mm  ®ub,  unb  (dß t  bie  ©arne 
gemach  eine  @tunbe  lang  ununterbrochen  recht  gut  focfjen. 

Sttaeh  bem  gdrbrn  werben  bie  ©arne  in  Soureu  in  fließenbem  2Baf- 
fer  fo  lange  geflabet,  bi$  fte  ooUfommen  rein,  unb  beim  Xuäwinbfti 
mit  ber  ipanb  bie  glüjfigf eit  wafferflar  ablauft.  @ie  werben  jefct  au«- 
gewuuben,  unb  in  fofcf>er  5&efchaffent)eit  mm  Tfoivtren  beförbert. 

Sie  Siefe  ber  Pfanne  beim  ©arnfdrben  barf  nicht  über  einen 
Schuf)  8  3°ll  betragen. 

g  n  n  f  j  e  f)  n  t  e  0  p  e  r  a  t  i  o  n.  €  r  j!  e  d  21  o  i  o  i  r  e  n.  Sur  200  $funb 
©am  werben  in  ben  2loiotrfejfe(  2  ©rab  jtarfe  $rgrdjfirbrur)e  gege- 
ben unb  in  ben  0ub  gebracht.  <£d  werben  je&t  8  $funb  Olfeife  in 
Saffcr  gelötf,  nebjt  einer  Huflöfung  von  5  $fuub  q>ottaf$e  jugege- 
ben,  mit  einer  Ärücfe  burcheinanber  geniert,  bann  bie  ©arne  je  &n 
i»oei  ifcunben  in  einanber  gefchlnngen,  eingebracht*  ber  Jjut  aufgefegt 
unb  befejtigt,  wonach  bei  jlarfer  Spannung  ber  2)dmpfe  8  bt'0  9  ^tuu- 
oenlang  ununterbrochen  gefönt  wirb.  Sflact)  7  @tunben  Äochen  wirb  ber 
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ÄefjVl  aufgemacht  unb  nachgefe^en,  in  welcher  Soefchaffenfceit  ftd)  Die 
garbe  beftnbet;  auch  wirb  tie  oerbampfte  gfuffigfett  burdj  feiges  ffiaf* 
fer  erfefct/  weil  burch  baä  lochen  viel  glüffigfeit  in  DampfgefUlt  tnU 
weicht/  uubbie@arne,  wenn  fie  trocfen  an  bein£ejfel  anliegen,  weijje 
SU cfcii  erhalten.  dt  ad}  bem  diachfeheu  wirb  ber  Äejfcl  wieber  ge* 
fchlojfen  unb  nad)  Srmejfen  noch  fo  lange  gcfodjt,  als  bie  garbe  jur 
Schonung  bebarf.  ittad)  bem  2iviviren  wirb  gewafchen  unb  rojtrt. 

©echjefcnte  Operation.  9t  öftren.  2>aö  9tofiren  wirbin 
etuer  ^öljernen  Sanne  vorgenommen/  bie  mit  faltem  glufjwajfer  fe 
weit  angefüllt  tvirb,  bafj  200  $funb  ©arn  barin  leicht  untergetaucht 
9taum  £aben.  1 V'.»  $funb  3i«ufal$  werben  in  6  9)?af?  SBajfer  gelöjl, 
ber  KufMfung  77*  9>funb  ®alpeterfdure  l;in$ugefe(5t,  bem  SBafferbabe 
beigegeben  unb$ulefct  16  £ot£  concentrirte  ©chwefelfdure  in  1  $funt> 
SfiBaffer  getröpfelt  zugegeben.  SQBenn  bao  S3ab  red)t  gut  untereinanber  ^ 
tfyrt  ifl,  werben  bie  ©ame  bunbweife  eingelegt  /  unb  fo  fange  gan; 
untergetaucht  barin  erhalten,  biö  bie  garbe  beim  2iuöwiuben  rotier 
gefrönt  erfdjeint.  SBei  btefer  Operation  f?at  man  genau  barauf  ju 
fefcen,  baf  ber  rechte  3eitpunft  beim  £erau$ne&men  nicht  »er« 
fehlt  unb  ber  richtige  £on  ber  garbe  in  bem  fauern  3inuaiifldfunge- 
babe  genau  getroffen  werbe,  für  welched  feine  3*ir  $u  bejlimmen,  fort* 
bem  bad  2fuge  bie  richtigere  $robe  tjl.  Die  ©ame  werben  aud  bem 
&abe  nicht  jlarf  audgewunben /  unb  in  folgern  3"ft»inbe  o£ne  $u 
w  d  f  f  e  r  n,  mit  ber  3innauflöfung  imprdguirt,  alöbalb  bem  jweiten 
viren  übergeben. 

@iebenjet)nte  Operation.  3weite$  tfviviren.  3" 
bem  fochheigen  ®aff*r  im  Hoiotrfejfel  /  werben  8  bid  10  9>funb  DI- 
feife  in  SBaffer  gelojt  gegeben/  bie  (Same  wie  beim  erften  2lvivireii 
eingebracht/  ber  Äeffel  gefchlojfen,  unb  bei  flarfer  Spannung  t>er 
Dampfe  5,  6  bid  7  ^tunben  ununterbrochen  gefocht ,  je  nachbem  bte 
garbe  heller  ober  bunfler  ifr.  9?ach  5  etunben  wirb  ber  Äejfel  aufge^ 
macht,  um  nacheiferen/  wie  lange  bie  ©arne  noch  hil  fochen  nöt^tg 
haben.  SWach  ber  fechten  &tunbe  wirb  nochmals  nachgefe^en,  unp 
wenn  bie  garbe  voUfommen  rein  unb  fchön  ijl,  bie  ©ante  ^erau^i 
nommen.  ©ewöhnlid)  aber  (inb  7  ©tunben  erforberlich  ber  garbe  ben 
höchflen  ©lan$  ju  erteilen.  Die  ©ame  werben  $ule£t  in  fliefenbem 
SfÖajfer  rein  gewafchen,  gewunben,  auf  Stangen  ausgebreitet,  unD 
tn  freier  Cuft  im  Schatten  ober  einem  luftigen  Jdoben  abgetrotfuet. 
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Über  bie  SBafjf  ber  3Rateriafien  in  ber  £urfifd)rotr)fdrberei/  bei 
ber  garbfrei  ber  gewebten  SBaare  ein  <n<tyereo\ 

Hebte«  tofenrotfceö  ©<irn  fcnrdb  bett  $8cfl  ber  Xtirfifärott* 

fävbttti  batQtfttUt. 

50  $)funb  gut  begrdjfirte  unb  vollfommeu  gereinigte  ölgebeijte 
(Barne  ganj  mir  für  tiirfifcrjrott),  bie  weber  gotlirt  nodj  afaunt  jinb,  wer. 
ben  mit  25  9>funb  äi>ignon  9>a(u$  Ärapp  unb  8  3>f«nb  Odjfenblut 
wie  tiirfifci>rorr)e  ©arne,  jebod)  o&ne  3ufn&  oon  ®umad?  gefärbt, 
nad)  beni  Serben  rein  gewafd)en ,  au$gewunben  unb  aoiüirt. 

Xoioage.  %  rofagefdrbteö  unb  %  Steile  turfifdjrotj)  gefdrb- 
te$  ©arn  werben  jufammen  wie  gewötjnnd)  autotrt.  3n  @efeUfcr;aft 
bee  rotten  ©arned  gewinnt  bad  SRofa  (in  £eb£aftigfeit  bergarbe  burd) 
bad  Hoioiren ,  weil  ein  $t)eif  bed  abgezogenen  SHot&ä  bie  SRofafarbe 
<rfrifd)t. 

SRofage.  33eitn  SRofiren  finbet  ganj  berfelbe  gaU  ftatt.  3ftan 
rojtrt  Vg  mit  %  turfifcfjrot&em  ©am ,  ober  aurt)  mit  türfifd)ror£en 
fctücfen.  9D?an  fann  bie  rofcnrot^en  ©arne  entweber  mit  berfelben 
ftofage,  wie  bei  (Eafico,  ober  aucr;  nad)  ber  ©atnmet$obe  rofiren,  wo 
bei  ber  (entern  nod)  eine  $wette  tfoioirung  erfolgt.  Sie  ©arne  werben 
wieber  rein  gewafdjcn,  getrocf  net,  unb  bann  bie  garbe  in  einem  <Et)lor* 
falfbabe  gefdjönt. 

£d)önung  im  (£f)lorfalfbabe.  9?ad)  bem  tfoiuiren  unb 
Slojiren  erfdjeinen  bie  ©arne  in  ber  garbe  mit  einem  fiarfen  2>t'\ü)  in$ 
GWbe  unb  nicfetdwaiiger  al$  fdjönSHofa,  weswegen  bie  garbe  gehoben 
unb  belebt  werben  muff.  (£6  gefctjie&t  biefeö  in  einem  fdjwadjen  (E£Ior- 
folfbabe,  in  wefdjed  bie  ©arne  trocf'en  eingebracht/  einige  Sttale  $in 
unb  wiebergejcgen ,  gut  au$gewafd)en,  getrocf net,  unb  bie  Operation 
nod)  einmal  wieber^oft  wirb ,  im  gatl  bie  garbe  nod)  nictjt  gldnjenb 
9«nug  erfcbeinen  foUte.  ffiacfj  bem  2di$wafd>en  in  fiiefjenbem  ^Baffer 
»irb  ba$  ©arn  audgewunben,  auf  ©tangen  ausgebreitet  unb  in  freier 
£uft  ober  einem  luftigen  33oben  abgetrocfner,  um  ben  (Er)iorgerucr>  oer* 
ftwtnben  ju  machen. 

58enn  man  bunffere  ^c^attirungen  ber  jRofafarbe  ^u  t;aben 
wunfc^t ,  werben  bie  begrdjfirten  unb  gut  gereinigten  ©arne  in  einem 
äußcrfl  fdjwadjen  ?(Iaunbabe,  ober  mit  otelem  SBaffer  oerfa)wdcr>ter 
tfftgfaurer  S^onerbe  burdjgenommen,  na^er  in  fliefenbem  ©affer 


Digitized  by  Google 


206 


gewafefcen,  in  Ärapp  gefärbt,  unb  bie  übrigen  SOrrfa^ren  beibehalten. 
Sin  $(>ft(  gewö^nlicrK  alnun^altige  <tteije  mit  60  feilen  Softer  oer« 
fdjwdo>t,  «jl  ^inretct>enb ,  ein  bunflereS  SHofa  &u  eräugen.  Sill  man 
ed  jeboer)  nod)  bunfler  £aben,  wirb  im  SSer&dltniß  $ur  ttbjliifung 
ber  garbe  weniger  SSBaffer  $ur  alaun^alfigen  l*  eingegeben. 

gtittettgartt  turf  ifebtotb  §«  färben- 

Unter  ber  Regierung  9i  a  p  o  ( e  o  n  ö  würbe  Vitalis  in  SKouen 
ber  Auftrag,  e*  burd)  *8erfucr)e  vafyin  $u  bringen,  deinen-  unb^anf 
garn  wo  möglich  eben  fo  fc^dn  unb  Dauerhaft  alö  ajaumwollgarn  tür< 
fif<fcrot&  ju  färben,  Kit  all 6  löjle  £>ie Aufgabe  $ur 3nfrieben(>eit  unt 
feilte  fein  Verfahren  in  ^er  ®ifcung  ber  flfabemie  ber  SSijFenfchaften 
unb  ÄiinjJe  jn  SRouen  am  II.  5D?drj  1814  mit/  Weldas  Darin  be> 
lle&t,  baß  Seinen*  ober  £anfgarn  juoor  wenigjfenä  fcalb  gebleidjt  fein 
mufj,  e£e  bie  Operation  für  tiirfifd)rot{>  bamit  begonnen  werben  fann. 

3m  ©erfahren  felbjt  jeigt  fid>  ber  fogenannte  g  e  l  b  e  @  a  n  g  mit 
nur  wenigen  3bänberungen  in  ben  97?anipn(ation6cerfa^ren ,  um  im- 
[cd  vorteilhafter ,  a(ö  ber  graue  Oang.  3"  ber  9}ormanbie  wirbnaa^ 
biefer  SOTetfiobe  Seinen--  unb  ipanfgarn  fdpon  unb  Dauerhaft  turfifaV 
rot£  gefärbt. 

tterfabten ,  getoebte  banttttpoUette  Stoffe  twrf  tfärorb 

%n  färben. 

SBenn  gleid)  früher  fcfyon  bei  ben  inbifcfjeu  SSölferu  in  Üttalalw 
unb  fcoromanbel,  bann  in  9>erfiett ,  ber  Söudjarei  unb  Armenien ,  fo 
wie  im  aftatifdjen  ittußlanb  ba$  $iirfifcr}rot£fdrben  in  gewebten  bäum 
wollenen  Beugen  ausgeübt  würbe,  fo  gefcfjafc  biefeS  bed)  ntcfct  in  ber 
glanjenben  93ollfommen$eit  ber  §arbe,  alö  man  fie  fpdter  bei  und 
bargujletlen  vermochte.  3n  jenen  Canbern  befreien  bie  rot^gefdrbten 
Stoffe  in  nur  geringen  baumwollenen  ©eweben,  bie  bie  CanbeötraaV 
ber  bortigen  »ewofmer  auSmadjen ,  wobei  weniger  auf  S>d>ön£eit  unp 
©lanj  ber  gabrifate  äfft  auf$GBo!)lfeil£eif  berfelben  gefefjen  wirb,  bafcer 
au erj  bad  93erfa{>ren  in  ber  £>arjtellungd weife  t?on  brm  unferigen 
tracr)tlici)  abweicht ,  wie  biefeö  SButlig  in  feiner  $3efd>reibuug  über 
bie  gabrifation  be$  &  u  r  l  a  r  1 0,  wie  baofelbe  im  rnjfifdjen  Alflen  burefo 
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l&iicbaren  und  9>erfer  t'mtyimifd)  gemacht,  mit  durch  fcucharen  in 
biefem  Üande  noct)  betrieben  wirb,  $eigr. 

Dem  berühmten  Drucffabrifanten  Da uiel  £  6  d)  Ii  n  in  SRül* 
Raufen  war  eö  vorbehalten  gewebte  baumwollene  3euge  juerfi  in  per 
briUanteflen  garbe  ttlrftfd^rot^  $u  färben ,  und  biefelben  mit  3(Iumi* 
notionffarben  aud$uf<hmücfen ,  wodurch  ein  Drucffabrifat  inf  Dafein 
gerufen  wurde,  weldjef  die  Bewunderung  aller 936(fer  auf  fleh  gebogen 
&at  ©eine  erfreu  Verfuge  wurden  in  ©efellfchaft  def  Zt.  2) in  gier, 
in  der  gorberei  deö  @iamoia*gabrifanlen  SÖeber  im  Jajr  1810  ge* 
mad^r,  wo  die  rothgefarbren  3euge  anfanglich  bloß  mit  tafelfchwarjen 
Objeften  gedrurft  wurden,  welchen  3nduflrie$weig Dr.  D  i  ngl  er  nach 
Äiigöburg  oerpflanjte. 

3m  3a^re  1811  entdeefte  2>aniel  Äflchlin  ein  ©erfahren, 
wodurch  jedeö  OTufler  in  tu rfifcr)rof£em  ©runde  entfärbt  und  in  idu« 
rntntrtrr  Aufarbeitung  dargejfeUt  werden  fann.  Diefe  neuen  pracht» 
vollen  gabrifate  wurden  mir  dem  Warnen  er  in  oft  befegt,  und  ga* 
Un  in  furjer  3eit  93eranlafjung,  ju  einer  großartigen  gabrifation, 
welche  ficr)  nach  und  nach  in  allen  Ländern  Suropaf  oerbreitete.  Auf 
Ptefe  wichtige  (Erfindung  gründeten  Wi  e  r  i  a  u  und  Ä  6  er)  l  i  n  $uerfl 
in  tforacr)  i£re  SRothfärberei  und  die  gabrifation  ded  illuminirten  SRouge« 
Mrianopeldrucff  (9Äerino$)  mit  dem  glucflicrjften  grfolg.  Da*  £au* 
oerfaufte  feine  gedrutften9J?erinod  me£re  3«hre  faft  allein  ju  9 — 10  gran» 
fen  den  ®tab,  und  %  gedruckte  biä  $u  60  Staufen  daf  §tucf. 

5D?ont  eitb  in  ©latfgow  gründete  auf  daffelbe  ^>rtn^t|>  feine 
berühmt  gewordene  SÖandanodfabrif ,  auch  entjlanden  bald  in  der 
£d>weij  große  $urfifcr)rot^fdrbereien ,  namentlich  von  Rudolph 
3eller  und  Heinrich  3eller  in  3ürich,  nebjr  einigen  anderen, 
welche  außer  der  &cr)wei$  auch  die  Äattundrucfereien  Augfburgf  mit 
türfifchrot^gefarbten  (Geweben  für  den  Drucf  bee>  $D?eriuoartife(6  oer- 
f<w)en,  bid  man  in  Augsburg  felbfr  anfing,  den  Drucf  mit  eigener 
8«berei  ju  oerbinden. 

3n  &ö$men  wurde  $u(Eoemanoa  die  iurfifchrotr)fdrberei  und  der 
Merino  Drucfartifel  durd)  Äarl  Äöchlin  (Bruder  von  Daniel)  einge* 
fu^rt ,  auch  ging  auf  diefem  berühmten  Stabdffement  juerjt  der  auf. 
Wichiiet  fchöne  ?lrtifel  Doppeimer  inoroth  mit  bunter  garben- 
audfchmiicfung  bervor,  cer  namentlich  in  iöalc^  und  $afeltud)ern ,  in 
fo  prächtiger ,  glaubender  und  vielfarbiger  Aufarbeitung  dargefrellt 
wurde,  daß  ef  ju  feiner  3eit  allef  andere  Vorhandene  bei  weitem  über* 
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ftratjttr,  wobei  ba6  3^'ft)"u»9ötafent  von  Finger  ft*  mit  bera  wuu- 
bervollen  (Edortt  von  £ö*lin,  für  ^iefea  gabrifat  aufd  Ölanjenb* 
fie  verbanb. 

2lu*  in  Stalten  $u  9)?ailanb  etit|lanb  eine  Sürfif*rotfcfarberei 
für  cm  Drucfartifel  SRertno.  Der  gegenwärtige  2>i$  biefer  fronen 
Drucffabrifate  mit  eigenen  9tot£fdrbereien  verbunben,  ift  granfrei*, 
bie  ©*wei$,  Vorarlbergs  einige  ©rdbrc  Deutf*(aubd  mtb  oad  im  in- 
bujtriellen  2luff*wunge  mächtig  begriffene  rufjif*e  SHei* ,  von  wo 
am»  bie  rotten  Drucffabrifate  i^ren  ?lbfluß  na*  ilfien  nehmen. 

(££e  wir  ju  bem  Verfahren  ber  ©tueffdrberei  übergeben,  wollen 
wir  bie  vor$figli*ften  Materialien  bevorworten,  von  welchen  ber  gute 
(Srfolg  oer  Operationen  beim  $iirfif*rot£fdrben  mit  abhängig  ift. 

SÖBaffer. 

Da«  in  ber  $urfif*rot£fdrberei  aH$uwenbenbegluß-,  £ü*  ober 
$ei*wajfer  muß  abfolut  frei  von  (Sifent^eifen  fein,  au*  barf  e$  we« 
ber  fo^lenfauren  no*  f*wefelfaureu  Äalf  enthalten.  $Bei*ed  gluß* 
unb  %a*waffer,  wel*e$  fi cf>  mit  0eife  feiert  jum  0eifenwajfer  ver* 
binbet,  unb  eben  fo  (Eisernen  wie  wei*ec*  $ei*wajfer  ift  bad  geetg 
net(le  hierfür.  (Sifen^altige  SGBdjfer,  felbtf  wenn  fie  nur  ©puren 
von  Sifenauflöfung  enthalten,  taugen  bur*au$  ntc^t /  weil  fie  bie 
rot£e  garbe  trüben  unb  unf*einbar  machen. 

r 

Olivenöl. 

tfud  ben  Oliven  werben  brei  Korten  Ol  bereitet.  Die  er  fie 
©orte,  welche  falt  au«  ber  ungego^renen  gru*t  gepreßt  wirb,  ift 
oad  Sungfernöl,  wel*e$  eine  grünliche  garbe  befijjt,  flarf  na* 
Oliven  riecht,  unb  am  bejlen  $um  3«n*ten  ber  ©petfen  bient.  Die 
j weite  ©orte,  ba$  gewöhnliche  Olivenöl  wirb  na*  bem  2luö* 
prejfen  bid  3nngfernöld  au«  ben  Oliventrabern ,  ua*bem  fie  mit  fo 
*enbem  SEBajfer  übergojfen,  ausgepreßt,  erhalten.  Die  brttte 
©  o  x  t  e  ijl  jene,  welche  man  au«  ben  gegorenen  Oliventrabern  gewinnt; 
unb  in  ber  $tirfif*rot£färberei  ft*  für  bie  Ölbei$en  vorjugdweife  eig 
net,  au*  in  ber  ©eifenfabrifation  $ur  Bereitung  ber  Ölfeife  ver- 
wenbet  wirb. 

Diefe  ©orte,  welche  bttr*  ben  Jpanbel  über  granfrei*  ober 
Sriefl  belogen  wirb,  ift  unter  bem  tarnen  Huile  tournante, 
au*  gabriföl  befannt,  jte  quaftfictrt  fi*  am  allerbejlen  ju  ben  foge^ 
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nannten  Oelbeijen  in  ber$u>fifchrothfdrberet  unb  tfr  jeber  antoren  enr» 
fc&ieöen  oorju$iet)en.  Hirile  tournante  entölt  oiel  $>flan$enfcr)Ieim. 
6a  wirb  nach  ber  ^weiten  ^preffung  baburch  ermatten ,  baf  bie  Olioen* 
träber,  auf  Raufen  gebracht,  fo  fange  Hegen  gelajfen  werben,  bid 
(ie  (ich  erwärmen  unb  in  ©dt)rung  übergeben,  wonach  fie  gc»re§t 
werben.  X)iefed  eigentliche  gabrifM  fommt  aud  (Ealabrien,  ben  joni* 
fajen  Unfein,  Sunid  u.  f.  w. ,  unb  mug  an  fujleni  Ort  aufbewahrt 
werben;  Damit  ed  ntd^l  in  ©dt)rung  fommt,  welche  ben  fchleimigen 
@toff  jerjlören  würbe. 

Da  von  einer  <guten  Oualitdt  bed  Oeld  bie  <^cf?6Ht>eit  unb 
2touerf)aftigfeit  ber  garbe  in  ber  $urfifchrot$fdrberei  hauptfdchlich 
abfängt,  wirb  ed  ndt^ig,  badfelbe  immer  oor  ber  2lnwenbung  auf 
bie  ©ute  $u  unterfuchen.  gail  jebed  Del,  welched  man  burch  i>en  ipan* 
bei  erhalt,  erforbert  eine  in  ber  0tdrfe  abweichenbe  alfalifche  Cauge, 
um  mit  i£r  eine  weiße  fd)dumenbe  Delbeije  $u  bilben,  bie  nach  24 
©tunben  fein  Del  abreibet.  2>ie  «Prüfung  wirb  auf  folgenbe  9lrt 
vorgenommen : 

@d  werben  6  ©Idfer  genommen,  unb  in  jebed  ein  <Pfunb  SSBaffer 
gegeben ,  welch'd  »or£er  burch  jtochen  mit  ein  wenig  @eife  vom  Äalf 
gereinigt  worben  ifl.  3"  bad  mit  Sttr.  1  bezeichnete  ©la6  bringt  man 
1  üuentchen  9>ottafd)e,  in  bat)  mit  Sit.  2,  l»/s  Ouentcr)en,  in  bad 
mit  97r.  3,  V/s  Ouentc^en ,  in  bad  mit  Sttr.  4,  2  Ouentchen,  in 
bad  mit  9?r.  5,  2'/3  Ouentdjen,  unb  in  bad  mit  Sttr.  6,  2l/3  £luent* 
d>en  $ottafd)e.  SSBenn  bie  $ottafd)e  burch  Umrühren  gang  aufgeloji 
ifl,  gießt  man  in  jebed  ©(ad  ein  ?ot$  bed  jur  iöetje  beflimmten 
Oeld,  ru^rt  gut  um,  unb  laßt  ed  über  9?aä)t  freien,  ©ad jenige,  wel« 
rfjed  obige  (Sigenfdjaft  unoerdnbert  beibehalten  fyat,  bietet  bad  93er« 
$ältnijj  bar ,  welches  man  $u  nehmen  $at ,  um  eine  oollfommene 
ölig  «alfalifche  23et>  barjuflellen. 

©ie  ©ute  bed  Dlioenöld  fann  auch  mit  @obalauge  geprüft  wer» 
ben.  (Sd  werben  bem  ©ewichte  nach  ,  36  bid  40  Steife  &oba(auge, 
von  iy4,  1*/»,  ls/4  ©rab  f&aume  mit  bem  Del  gufammen  gerührt  unb 
oflerd  umgegojfen,  barait  bie  «öerbinbung  bejfer  oor  (ich  ge^en  fann. 
5Senn  bad  95ab  nach  5  bid  6  @tunben  gang  gleichartig  o^neDelaugen 
bleibt,  unb  bad Oel  (ich  nicht  oon  ber  alfalifchen  Cauge  trennt,  fo 
fann  man  baraud  fchließen,  baß  ed  bie  gehörige  gute  öigenfchaft  be* 
ftyt;  im  entgegen  gefegten  gaU  ifl  ed  mit  einer  beflimmten  50?enge 
fetten  Deled  gemifcht,  welche«  fleh  nicht  fo  leicht  mit  ber  alfalifchen 
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gfuffigfeit  »erbinbet,  unb  ba$er  untaugttdj  für  bte  Öelbetsen  wirb. 
2>et  ©rab  ber  @obatauge,  bte  man  oerwenbet,  fcdngt  von  berCtua* 
Utat  bed  Deled  ab,  wetcfced  nur  burd)  einen  93erfucfywie  bei  ber  $ott* 
aföenfauge  $u  ermitteln  t|t. 

9D?an  t)at  in  ber  Surfifcbrot^farberei  aucf)  verfugt,  onbere 
fette  Oele  an  bie  Steife  bed  Huile  toumanre ,  jur  Bereitung  ber 
Delbeije  ju  fefcen,  erhielt  ober  immer  nur  minber  fd)6ne  unb  bouer- 
&ofte  garbe.  Seinöl,  SHüpSöI,  Jpanföl  unb  Sflujjof  eignen  ftd)  ni<fct 
für  bte  $urfifd)rot$fdrberet.  3n  Snbten  bebient  man  ftd)  bed  ®e» 
fomolö  unb  jur  gabrifation  ber  fcurlatö  im  rufftfd^en  Tljten  un& 
ber  »ucfcaret  be*  gifdjold. 

^ottafdje  unb  @oba. 

£)a  bie  $  o  tt  a  f  er)  e  neben  bem  fo&Ienfauren  Äatt  audj  anbere 
frembartige  0aT$e  enthalt,  n  dm  lief)  föwefelfaured  unb  faljfouw* 
Äati,  welche  bie  «Berbinbung  bed  Oeld  mit  bem  &ali  erfdjweren, 
ober  bei  bem  floioirungö*  unb  SKoftrungöprojeg  bie  ®etfe  jerfe|en, 
unb  wenn  fte  $u  oiel  Äiefelerbe  enthält,  bie  garbe  mebr  in'Sfcraune 
nuancirt  wirb ,  wtylt  man  eine  anerfannt  gute  $ottafd)e ,  weld)e  in 
nid)t  $u  oiel  SBaffer  gelofr  einige  £age  freien  bleibt,  um  bie  fremd- 
artigen &af$e  auäfrpflalliftren  ju  (äffen ,  unb  bie  unauflöslichen 
Steile  burd)  gdHung  baoon  $u  trennen.  Die  flare,  foltfenfduerlidjc 
^ottafcbenlauge  wirb  je£t  abgezogen  unb  mit  gellem  glufjwaffer  ge* 
mengt  auf  bie  erforberlicfoen  ©rabe  geflellt. 

Die  @o  ba  wirb  unter  ber  ©eftalt  alö  frpfradijtrted  fo&lw 
fduerticbeö  97atron,  wie  fte  im  Jp  anbei  oorfommt,  angewendet.  @te 
wirb  oorjuglid)  tn  ben  meiften  Siufifdjrotfofdrbereien  granfreid}'* 
ftatt  ber  $>ottafdje  benüjjt,  unb  leiftet  treffliebe  2)ienfre. 

*D?it  $ottafct)enlauge  bereitete  Oelbei$e  erforbert  ein  anhalten* 
bereS  2lbtrotfnen  ber  bamit  gebeizten  Seng*/  ald  bie  mit  ©oba* 
lauge  bereitete,  weil  le&tere  bie  Sigenfctjaft  befi(jt  mit  bem  Otit 
eine  trocfene  fetfige  93erbinbung  ju  erhalten,  wogegen  bie  ^ottafcfe^ 
mit  bem  Oe(e  eine  an  ber  Cuft  geucr)ttgfeit  anjte&enbe  «öerbinbung 
barjreüt,  ba&er  bie  mit  Äaliölbeije  imordgntrten  3*"g*  gleid)  au* 
bem  SRöftiimmer  nod)  gan$  burcrjwdrmt  ber  ferneren  fceije  unter* 
jogen  werben  muffen,  weil  fte  fonfl  in  ber  Ädfte  ge udjtigf eit  ab* 
forbiren,  uno  in  fofcfyer  iÖefd>affent)ett  bie  locfer  gebunbene  %>titf 
in  ber  barauffolgenben  Operation  t^eifweife  fahren  laflen,  weufy* 
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hei  ber  ®obaoIf>etVr  i^rer  trocfenen  (Sigenfchaft  wegen;  otel  weni* 
ger  ber  gall  ifi. 

■ 

®d)of*  ober  $u£fot$. 

9)?an  wenoet  benfelben  (letd  in  mogttchfi  frifchem  3u(lanbe  an. 
^er  Äott)  bewirft/  oermöge  fetner  fchfeimigen  $t)eife,  baß  bte  aU 
falifcrje  Oelbei&e  jtch  inniger  oermifcht  erhält,  unb  burdj  bie  33ei* 
tuifeftung  bffletben  bie  Oelbeije  verbietet  wirb/  woburch  bte  bamtt 
imprdgnirten  3*uge  biöponirt  werben  /  an  ber  @onne  ober  in  ben 
ge$ei&ten  Srocfenfiuben  einen  beträchtlichen  ©rab  oon  SEBdrme  auf* 
$unet)men  unb  längere  3"t  ju  friren,  woburch  ber  Orobattondpro* 
$efs  beö  Oeld  begünfliget  wtrb.  Ubrigend  tragt  er  auch  oiel  jur 
^elbflent&ünbung  geölter  ©toffe  ber  an  ber  Cuft  ober  im  3intmer 
getroefneten  3euge  bei.  9Äe£rere  9vott)fdrber  laffen  ihn  auch 
ganj  weg. 

©al  fdpfei  unb  ©um  ach. 
3n  vielen  Färbereien  werben  ©alläpfel  in  Korten  angewen« 
&et.  Sur  ausgezeichnet  fehöned  SKott)  oerwenbe  ich  jeboch  nur  bie 
fchwarjen  2(leppo » ©aüdpfel  in  ©efellfchaft  mit  ©umach  /  wooon 
ber  aus  ©icilien  ber  befle  ifr.  3<h  h<*b*  <»«<h  oerfuchdweife  Änop* 
pern,  ^Dioibioi  unb  ^ferofenwurjet  511m  ©alliren  oerwenbet/  bin 
aber  beö  weniger  ejfeftreichen  (Srfolgeö  wegen ,  wieber  auf  ©all' 
äpfel  unb  ®umach  jurücfgefommen. 

Slaun. 

3n  frn^ern  3*»'ten  würbe  audfchfiefjlich  nur  römtfeher  2Kaun 
(um  Waunen  genommen/  welcher  fpdter  burch  eint)eimifchen 
epurirten  oerbrdngt  würbe.  25er  tftaun  muß  rein  unb  burchaud  erfenfrei 
fenn.  2>ie  freie  ©djwefelfäure  bejjelben  wirb  entweber  mit  eifen« 
freier  Äreibe,  $ottafchen--  ober  @obalauge  neutraltfirt. 

£  r  e  i  b  e. 

@owot)f  jnm  97eutralifiren  ber  2Üaunbet$e  felbft,  atd  511m 
Sfleutraliftren  ber  mit  flfaunbaftd  morbancirten  3*uge  wirb  mög* 
lichfl  eifenfreie  treibe  in  2lnwenbung  gebracht/  wofür  bie  ftdc>  aud 
ber  Kampagne  belogene  am  oorjüglichtren  eignet. 

14* 
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Ärapp. 

21ld  eine  ber  »orjüglidjjren  Korten  t(l  2fotgnon  •  q>alu«*£rapp, 
unb  ba$  Elijari  au$  bem  *0?orgenlanbe  unb  Stalten  erfannt,  aber 
aud)  anbete  Ärappforten  liefern  mit  3iifa&  ^on  fo^lenfaurem 
Äalf  (Äretbe)ein  feuriged  unb  bauer&affed  9Rotr),  ©em  9tof<ffrappocn 
Boignon  »erben  beim  garben  banrt  5  $rocent£reibe  jugefe^t.  (glfaflfer, 
Üjolldnber,  9>fdf$erunb  anbern  Ärappforten  prima  unD  secunda  dua» 
Utät,  fefct  man  beim  garben  10  $rocent  Äreibe  $u,  um  lebhafte 
unb  bauer^afte  garben  ju  ermatten. 

Djjne  &reibe$ufa|j  liefern  biefe  oerfd)iebenen  Ärappforten  naa) 
ben  2loioiroperationen  nur  matte,  fd)dbige  unb  brdunlidK  garben, 
bie  beim  Aufliegen  auf  bie  SÖfeicfce  immer  fcrjwdcfcer  werben,  fo 
baf  nacf)  4  bie  5  Sagen  nur  ein  3i*9*In>t&  jurucf  bleibt,  an* 
flatt  bed  fernen  fcrjarlactjrot&en  Äornö,  welken  ber  2loignon--¥>aIue  »er* 
möge  feined  fo$(enfauren  £alfge$alted  liefert. 

2)ie  2Ba£l  bed  Ärappd  benimmt  Übrigend  ben  $on  ber  rotten 
garbe,  welche  man  §u  erhalten  wünfdjt.  ipdufig  mengt  man  ba&er 
mehrere  ©orten,  j.  95.  21oignon--<palud  mit  9tofe,  bann  feinen  i?ol* 
lanber,  SlfafFer  ober  9>fdljer  Ärapp  in  oerfcf)iebenen  93er$dltnijfen. 
3ebe  einzelne  ©orte  liefert  ein  eigent^ümlicfjed  9tot&,  ba$er 
man  burcr)  93ermengung  fo  oiele  5Cf?obiftfationen  im  Stötten  erzielen 
fann,  afö  oerfcrjiebene  90?ifd)ungen  ®tatt  ftnben.  geiner  £oü*dn&er 
(©eeldnber)  Ärapp ,  ber  bad  rot&e  «Pigment  am  reicfclicrjften  ent- 
r)dlt,  gibt  intenftoe  garbe,  ba&er  mengt  man  i&n  gern  in  einem 
93err}dltnig  oon  %  ju  */3  Hoignon*  <palue--£rapp  mit  10  $ro* 
cent  Areibe  für  ben  (Srjleren. 

@  eif  e. 

©te  ©eife  jum  floioiren  unb  SRoftren  befielt  in  einer  guten 
Sttatronolfeife,  oon  welcher  bie  SttarfeiHer  bie  belle  ifl,  aber  au* 
in  anbern  Cdnbern  oon  guter  üualitdt  erzeugt  wirb.  Salgfeife  fann 
nicfct  hierfür  oerwenbet  werben,  weil  fte  ftcr)  coagulirt,  unb  auf 
bem  Beuge  anfangt. 

3  in  nfal  j. 

2>a$  3«nnfa(5  mufj  reine*  faljfaured  3innojrpbul  fenn,  o$ne  mit 
fremben  ©ubflanjen,  4.  SB.  3»nf  ober  anberen  ©aljen  oerfalfty 
&u  fenn. 
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©erfafcrrn  beim  Surf  tfebrorbfärben  ber  getoebten  ®anm- 
tooHjenge  in  <91aögotn  itnb  in  ftranfretefc. 

(S£e  id)  mein  eigene*  ©erfahren,  gewebte  baumwollene 
Stoffe  für  2Ibrtanopelrotf>  gefärbte  ^urpur&t&e  (9Rerino6)  ab^anble, 
lajfe  icr)  bae)  ©erfahren,  nad)  welchem  man  in  @djottlanb/  g  ran  frei  d) 
un D  ber  <3<r)wei$  bie  baumwollenen  ©ewebe  turftfdjrotr)  färbt/  oor« 
ausgeben,  um  Den  Cefer  in  ben  @tanb  gu  fefcen ,  fiel)  mit  ben  in  jenen 
Wnbern  &u  befolgenben  9)?et£oben  oertraut  ju  machen. 

3n  @Ia6gow  werben  bie  baumwollenen  (Gewebe für  ben  naef}* 
Jerigen  SBeifj*  SSeij*  unb3Uuminatione)brucf  nad)  ber  Angabe  oon  $  t)  o  im 
f  o  n  auf  folgenbe  2lrt  turfifefcrot \)  gefärbt. 

1.  £>ie  ©ewebe  werben  juerjt  in  einer  fcbwacr)en  alfalifdjen  Cauge 
bei  einer  Temperatur  oon  30  bie)  40  ©rab  SHeaumur  eingeweiht,  um 
bie  ©djlidjte  baraud  $u  entfernen/  wobei  4  bie)  5  <Pfttnb  Ä&fali  auf 
100  $funb  $baumwolI$eug  gerechnet  werben.  Nad)  24  @tunfcen  wirb 
bie  SBaare  t)eraue)genommen,  gut  getoafcfyen,  bann  in  einer  fohlen* 
fauren  Natronlauge  7  bid  10  »pfttnb  @oba  für  100  $funb  3eug  au6* 
gefönt/  wieber  gewaferjen  unb  abgetrorfnet. 

2.  Die Oelbeije,  welcher  aua)  ®djaffotr)  $ugefefct  wirb,  bereitet 
man  auf  folgenbe  21rt  : 

41/,  2)?afj  (bie  9Ra@  bei  allen  Operationen  &u  2  $>funb  angenom« 

men)  ©allipoliöl, 
6%  90?afl  weiter  edjaffotr), 

18  SRaß  for)lenfaure  Natronlauge  oon  106  fpejijifefjem  @ewid)t, 
4%  g)?af  9>erlafd)enlauge  oon  104  fpejijifdjem  ©ewid)t, 
»erben  mit  fo  oiel  faltem  SBafler  oermifd)t,  baß  bad  ©an$e  99  9Wag 
beträgt.  2)ie  milchweiße  glüjfigfeit/  meferje  eine  unooüfommene  ®eife 
bilbet,  foll  1020  bid  1025  fpejipfc^eei  ©ewiefet  fcaben.  9J?an  bringt  jtc 
in  eine  wette  cnlinbrifdje  offene  Stufe/  rüj>rt  fte  mitteffl  einer  einfachen 
2)?afd>inerie  fortwä^renb  um,  bamit  per)  nicrjtd  abfegen  fann,  unb 
leitet  fte  bann  buref)  jinnerne  $Rör)ren  in  ben  $rog  ber  ©runbirmäfefoine 
(Stlojjmafdjine),  burci)  welche  bie  3?uge  mit  ber  glüjjigfeit  getränft 
werben.  3*  länger  man  bie  3euge  Xxumit  getränft  laßt ,  beflo  beffer 
färben  fte  nac^er.  93ier$er)n  Sage  ijl  bie  geringjle  3^tt. 

£>urd)  ben  @4>affotr;  nehmen  bie  Beuge  eine  grünliche  garbe  an; 
er  beförbertben  »ei^ro^,  bem  fte  fpäter  unterzogen  werben,  fet}r,  be- 
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fonberd  wenn  fte  (tt>ifd>en  ton  oerfdjiebenen  Operationen  auf  bie  ffiiefe 
audgefegt  werten. 

£>ie  gebeizten  3euge  werben  bei  giinfligem  Setter  auf  ber  SQBtefe 
getroefnet,  bei  Regenwetter  aber  in  ber  £rocfenfhibe.  21uf  btefe  SBeife 
werben  mit  ber  ^cbaffot^be^e  noer)  $wei  Operationen  oorgenommen 
unb  $wif$en  jeber  wieber  getrorf net. 

3.  £ie  ö(gebet£ten3tuge  werften  je^t  mit  einer  frfjwacfjen  ^otta* 
fd)en(auge  oon  101  fpe$ijifd)em  ®ewicf)tf  bie  auf  38.@rab  SHeaumur 
erwärmt  i\t,  getrdnft,  audgewunben  unb  getroefnet. 

4.  9)?an  bereitet  nun  eine  Oelbei^e  aud 
4%  S9?af  ©alltpoliol, 

14%  ©tof  <&obalauge  »on  106  fpejififcfjem  ©ewid)t, 
4%  SQ?a§  faujlifdjer  9>ottafd>enIauge,  404  fpeciftfdjem  ©ewiaV, 
mit  fo  oiel  2$aj]er  oerbünnt,  tag  ba$  ©anje  99  9J?ap 
betragt. 

SOlit  foldjer  gluffigfeit  werben  bie  3'uge  breimal  auf  ber  @run» 
birmafdjine  getrdnft,  jwifeben  jeber  Sränfung  bei  fdjönem  Setter  auf 
bie  Siefe  aufgelegt/  bann  in  ber  Srocfenflube  abgetroefnet. 

5.  SBei  38  ©rab  9?.  Samte  werben  Die  3euge  in  einem  ©emifd> 
von  <J>ottafd)e  unb  ©obalauge  oon  104  fpeciftfdjem  ©ewia)t  begratfirt. 
SWan  laßt  fte  einige  ©tunben  abtroefnen  unb  wdföt  fie  bann  möglich 
gut  aud. 

6.  3um©a  Ihren  nimmt  man  für  100$funb3eu3  18$funb 
2l(eppo-©alIdpfel ,  weldje  4  bid  5  ©tunben  (ang  mit  113  9Rafj  ffiaf- 
fer  fcifl  auf  90  3)?afj  eingefod)t  werben/  feilet  burd),  unb  galltrt  bei 
80  ©rab  Sdrme.  #?an  wenbet  aud)  tfatt  ber  ©aüdpfel  ficilifajen 
&umad)  an,  wooou  33  $>funb  bejfelben  18  $»funb  ©alldpfeln  entfpre« 
cr)en.  £>er  ©umacr)  erteilt  bem  3eug  eine  gelbliche  garbe,  welche  &a$ 
£rapprot$  uerbejfert,  inbem  eSbaöfelbe  lebhafter  macfjt.'iöidweilen  nimmt 
man  $um  ©alliren  aud)  ein  ©einenge  oon  9  9>funD  ©aüdpfeln  unö 
16%  ¥f«n&  ©uma*. 

7.  Alaunen,  ©an$  abweidjenb  oon  ber  gewöhnlichen  »lau« 
nung,  gefdjie^t  biefeS  nad)  ££omfon  in@la$gow  auf  fofgenbe 3rt: 
9D?«n  werfest  eine  2ilaunaufI6fung  von  104  fpeeipfeftem  ©ewid)t  mit 
fo  viel  ^ottafcr)e,  ®oba  ober  treibe,  ba£  bie  S^onerbe  oolljldn&ia, 
niebergefer) lagen  wirb.  £>nrd)  bie  entjlanbene  trübe  81ü|Tigfeit,  welche 
auf  30  bid  40  ©rab  9?.  erwärmt  wirb,  pajfirt  man  bann  ben  Äattun 
unb  laßt  i£n  bann  12  ©tunbeu  lang  barin  liegen.  £>ie$£onerbe  bringt 
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in  ben  3«g  ein ,  unb  oerbinbet  ftd>  mit  befTen  gafern.  Die  alaunten 
3euge  werben  im  $rocfen$itmner  audgetrocf net ,  hierauf  gewafdjen, 

unb  gum  gärben  gebracht. 

8.  Ärappfdtben.  2iuf  jebefl  $funb  3eug rennet  man  lbi*3 
$funb£rapp,  je  nad>  Der  oerlangten  garbennuance.  30?an  färbt  25  q>funb 
3eug  auf  einmal  unb  fe$t  Dem  «abe  4%  «Ö?a&  Odjfenblut  ju,  welche* 
«aa>  Der  (Erfahrung  jur  (Srjielung  eine*  fronen  9tot^  unerldglidj  ifl. 
2)?an  £>at  otele  SSerfucfoe  angeheilt  eö  weghalfen;  fie  waren  aber  alle 
erfolglos.  *D?it  bem  3eug  ge$t  man  falt  in  ba*  garbebab  ein,  treibt  e$ 
in  einer  @tunbe  $um  Äodjen  unb  unterhalt  bad  £od)en  2  @tunben 
lang.  SBäfcrenb  bem  gdrben  wirb  bie  SÖaare  über  ben  £afpe[  $in  unb 
wieber  gebrefct. 

9.  2t  o  i  o  i  r  e  n.  Die  3e»ge  werben  in  einem  ©emenge  au«  5  <J>funb 
2obo,  8  $>funbOelfeife  unb  72  bt6  80  2ffa0  Degrdjfirbrube  mit  $in* 
länglichem  £Baj]Vr$ufa$  12  biö  14  &tunben  lang  geroefct. 

10.  «Kofiren  ber  SB  aar e.  Diefed  wirb  im  gefc&loflenen  ?loi* 
otrfeffel  vorgenommen,  ber  ^inreid)enb  mitSBoffer  gefpeijt  wirb  9Han 
gibt  5  bis  6  <jpfunb Oelftife,  unb  32  bie  86  Cot&  3infa(t  frinju,  unb 
foa)t  bie  3euge  in  ber  glüjfigfeit  unter  einem  Drucf  oon  2  Btmofpjd- 
ren,  b.  b>  bei  einer  Temperatur  oon  97  ©rab  SReaumur. 

SHad)  bem  SKojiren  werben  bie  3euge  auf  bie  SRafenbleictye  audge* 
legt,  unb  einige  Sage  ber  @onne  auegefe&t,  woburefc  bie  ©cfcönung 
ber  garbe  ooafldnbig  wirb. 

S9?an  ^at  fid)  in  ©ladgow  bunft  Söerfudje  überzeugt,  baß  ein 
mit  Qtylorfalf  gebleichter  3eug  fein  guted  Türfifd)rot£  gibt. 

Sin  franjdftfchedsöer fahren  Türfifd>rot&  ju  fär- 
ben, fyat  T  il  lane  mitgeteilt,  unb  bie  Materialien  für  6  ®tücfe 
%  (SUen  breite,  30  bid  32  Süen  lange  ©ewebe,  jebed  ®tücf  beildu* 
h  iu  7  $f«nb  babei  in  2lnfcblag  genommen. 

Die  etücfe  wie  fte  ber  SBeber  oom  ©tufrle  liefert,  werben  juerjt 
4  <2>tunben  lang  in  einem  ®eif«nbabe  audgefodjt,  wobei  V4  9>f""b 
Celfeife  auf  bad  ®tücf  SBaare  geregnet  wirb,  bann  gut  gewafd)en 
unb  getrotfnet. 

Die  D  e  l  b  e  i  §  e  wirb  auf  folgenbe  Seife  bereitet :  »3n  «n*  Äufe 
aud  weitem  Jpolj  werben  25  «Pf unb  fcfcleimige*  Dlioenol  gebracht  banu 
60  SWaf  glufwaffer  (bie  ÜÄag  ju  2  <J>funö)  j>in$ugeben,  unb  imSÖin» 
ter  bid  auf  20  ©rab  91.  erwärmt.  (5$  wirb  alled  gut  untereinanber 
gerührt,  bamitbaö  Oel  unb  baö  2Baffe*  gleite  Temperatur  annehmen,. 
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wonach  6%  9>funb  $ottafd)e  &injugebrad)t /  unb  fo  lange  geröhrt 
wirb,  btd  Dtefe  aufgelojl,  unb  eine  milchige  glüjfigfeit  gleich  beut 
Stfafjm  barftellt.  3J?it  biefer  Öelbeije  tränft  man  bie  3*"g*  auf  ber  ©run« 
ftirmafchine,  unt>  bringt  fie  bann  in  bie  Srocfenjhibe,  welche  auf  32 
biö  40  Q)rab  9t.  gebebt  fein  muß ,  um  fie  abzutrocknen ,  welche«  bei* 
läufig  in  brei  ©tunben  erfolgt  fein  wirb.  SSßenn  e«  bie  Witterung  gc* 
ftattet ,  legt  man  bie  getrotteten  Beuge  jwei  ®tunben  lang  auf  bie 
SMeichwiefe  au«  unb  grunbirt  auf«  97ette.  2luf  biefe  2Trt  erhalten  bie 
Beuge  6Delbeijen,  wobei  nach  jeber  abgetrocknet,  unb  wenn  e«  bie 
SÖitterung  &uläj)t,  auf  bie  SBiefe  aufgelegt  werben. 

3m  Sinter,  ober  wenn  man  bie  3?uge  ntc^t  auf  bieSBiefe  auö< 
legen  fann,  gibt  man  i&nen  12  9)affagen  burch  bieOelbei$e,  tmgrü^ 
ja&r  unb  ^>erbjl  aber  nur acht.  £ie<J>rari«  bebingt  in  biefer  £inftcht  ben 
2ln£alt*punft.  SM«weilen  wirb  für  bie  legten  ^aflagen  tfatt  ber  OtU 
beije  £egräj[irbrü£e  genommen ,  bie  aber  ftärfer  erwärmt  fein  mujj, 
weil  ftd)  foujl  ba«  Del  baoon  abreiben  unb  auf  ber  Oberfläche  fom» 
mein  würbe;  in  biefem  Salle  mufjte  man  e«  abfdjöpfen  unb  mit  %  9>funb 
q>otfafa;e  oerfefcen.  2>ie  (Erfahrung  $at  auch  gelehrt,  baf  cd  im  SEBtn* 
ter  bejfer  ijl,  alte  bereit«  fchon  gebrauste  Delbei$e  anjuwenben. 

D£ne  fluölegen  ber  gebeizten  @tücfe'  auf  bie  RMeichwiefe  i\t  e« 
fejr  fchwer,  ein  lebhafte«  SRotfc  $u  erhalten.  Senn  man  im  Pommer 
bie  &tücfe  s  btd  4  ©tunben,  befonber«  €9?ittagd  auflegt/  jie&t  bad 
9tot£  in«  @charlad)rot$;  (ä§t  man  aber  ben  3*tig  noch  länger  liegen, 
fo  verliert  er  an  £auerf>aftigfeit  unb  beflo  me$r,  je  me£r  »erfetfte«  Del 
barauf  ijt. 

SBiU  man  berOelbei$e@cfjaffot£  $ufe|jeny  fomufj  man  benfelben 
fogleich  mit  einer  Portion  Odbei$e  anrühren,  bamit  er  ftd)  nid)t  jer* 
fejjt.  ?luf  bie  angegebene  Ouantität  Oelbei$e  werben  2  35?af?  ^chaffotf» 
genommen.  Sie  ©tücfe  büffen,  wenn  fie  au«  berSrocfenftube  ober  von 
ber  Siefe  fommen,  nicht  auf  einanber  liegen  bleiben,  weil  fie  ftch  fonjl 
im  Pommer  in  8  bi«  12  ®tunben  fchon  bi«  jur  (Sntjünbung  err)t0en 
fonnen ;  um  biefj  $u  oermeiben,  legt  man  jte  au«  einanber,  unb  ge- 
braucht bie  9Sorfid)t  fie  $u  lüften ,  et)e  tnaji  fie  au«  ber  £rocfen|lube 
nimmt,  inbem  man  beren  genfter  unb  Sfjüren  öffnet;  bod)  ttitt  bufer 
gall  bei  weitem  nicht  fo  leicht  ein ,  wenn  man  feinen  £>d>affot£  an* 
wenbet.  3"  25erü£rung  mit  90?etallen,  oorjüglich  Tupfer,  wirb  Die 
Äotj>*  unb  Oelbei&e  fcfenell  gefäuert ,  unb  biefe«  ftnbet  in  perfc^iebenen 
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Soffen  mit  folcfter  Äraft  ffatt ,  bag  t>te  £i&e  fe$r  anfeilte*  trab  mit 
(Entsünbung  begleitet  tjh 

©ajiarbd  ©erfahren  mit  Unterflü$ung  oonCalpeter« 
fdure  beim  Oelen  türfifdjroth  $tt  färbenber  SGBaare. 

3ur  leeren  Ovation  t>ed  Oeld  beim  Oelen  ber  SBaare  für  $ ür- 
fifcf)rot^ot  ©o jtarb  ein  Verfahren  ermittelt,  burch  falpeterfaure 
^ajjagen  gwifcben  ben  Oelbäbern  oollfommen  ölfaure  @ubfian&  mit  ber 
fcaumwoUfafer  in  95erbinbung  $u  bringen.  (Sr  ermächtigte  *}>  e  r  f  o  j 
oiefed  Verfahren  unb  bie  21rt  türfifchroth  gu  färben ,  in  feinem  3Berf 
Traue  theorique  et  pratique  de  L'lmpre&Bion  de  Uhus  1846,  berOjfent« 
lichfeit  gu  überliefern ,  welche*  in  folgenbem  ©erfahren  befielt : 

Die  rot)e  ungebleichte  SBaare  /  wie  fte  ber  SBeber  uom  ©tufcle 
liefert,  wirb  24  @tunben  in  16  bid  24  @rab  9t  erwärmten  SDBajfer 
eingeweicht ,  aldbann  gewalft  iiub  4  ^tnnben  lang  in  einem  Safler, 
welchem  800  bid  320  <0?afj  Degräffirbrü^e  $ugefe£t  wirb,  audgefocht, 
Jernach  bie  SSBaare  bid  ben  anbern  Sag  in  ber  glüffigfeit  gelaffen,  wo» 
nach  fit  herausgenommen,  gewafchen,  gefpült  unb  abgetrocknet  wirb. 
3»an  fchreitet  gum  Oelen  berfelben;  bad  Oelbab  begeht  für  60  ®tücfe 
Galicowaare  im  (gewicht  oon  212  bid  218  $>funb  aud: 
7  $funb  Olivenöl, 

12  90?af  €>d)af*  ober  Äut)fotJ,  welche  mit  4  ©rab  fcaumc -  jlarfer 
$ottafchen lange  ju  einer  ooUfommenen  (Smulfion  bereitet  werben.  2>it 
Stücfe  werben  jejjt  auf  einer  guten  £lo$mafchine  grunbirt,  an  ber 
2nft  getrocfnet,  im  Srocfenjimmer  4 — 5  @tnnben  bei  52  bid  56  ©rab 
SReaiimur  geroftet,  aldbann  jweimal  mit  ®alpeterfäure  gefäuertem 
SBoffer,  welched  l1/,  @rab  $3aume  $etgt,  grunbirt,  t)ernach  in  freier 
(uft  abgetrocfnet  nnb  nicht  met)r  ind  £rocfen$immer  gebracht,  weil 
bie  SBaare  fonft  burd)  bieSpifye  morfch  werben  würbe.  (Sd  wirb  nun 
auf  folgenbe  2lrt  weiter  oerfahren: 

a)  9J?an  gibt  ein  jweited  Oelbab  gleich  bem  erflen,  trocfnet  in 
freier  Cuft  unb  nachher  im  £rotfen$immer ; 

b)  eine  jweite  ^ajfage  in  ©alpeterfäure  oon  1  ÖJrab  fcaume, 
trocfnet  blod  in  freier  £uft; 

c)  eine  britted  Oelbab,  in  allem  ähnlich  bem  erflen  x  £rocfnen 
in  freier  2uft  unb  fcrocf enjimmer  * 
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d)  eine  britte  ^aflage  in  ©alpererfäure  »on  l1/,  ©rab  i&aume, 
trocfnen  in  freier  Cuft; 

e)  ein  oierted  Oelbab  gleich  bem  erjlen,  trocfnen  in  freier  ?uft 
unb  röflen  im  Srocfenjimmer ;  enblich 

f)  eine  vierte  unb  lejjtc  ^ajfage  in  ©alpeterfäure,  wonach  in 
freier  Cuft  getrocfnet  wirb. 

33ei  ben  beibrn  legten  Oelungen  fann  ber  @d)af*  ober  £u&fot& 
weggeTajfen  werben.  £ie  Vollung  im  £rocfen&immer  wirb  nach  jeber 
Oelbeije  bei  52  btd  56  ©rab  SR.  Sßärme  gereicht. 

2>egräffiren  ber  SBaare.  Da*  Degräjpren  ber  äßaare 
wirb  in  einer  g>ottafchenlauge  von  47t  ©rab  56.  vorgenommen,  nad> 
bemfelben  gut  au$gerungen,  in  freier  8uft  getrocfnet,  bann  jwei@tun» 
ben  (ang  in  SBaflcr  eingeweicht  /  gut  gefpült  unb  warm  abgetrocfnet. 

©odiren  ber  SGB a o r e.  Die  SÖaare  galfirt  man  jweintfll, 
ba0  erfieS0?a(  in  einem  »ollfommen  flaren  Bbfub  oon  30  $funb  ficili* 
fchem  @umacb,  trocfnet  ab  unb  gallirt  in  einem  bloßen  ©alläpfel* 
babe.  Scheibe  $aj[agen  werben  warm  gegeben. 

Alaunen  ber  3Baare.  äuf  ber  ©runbirmafchine  witD  fajl 
tatt  $weima(,  einmal  vor  unb  baö  anbere  90?al  nach  bem  erfien 
Ärappfärben  mit  nacbjter)enber  2llaunauflöfung  ataunt.  3«  bem  er« 
forderlichen  2Baj]er  werben 
24  5>funb  etfenfreier  21laun  aufgeI6|l, 

I  $funb  17  Oot£  *cMei$ucfer  r)in$ugebracht  unb  $ule£t  nacfjunbnact 
20  97?a§  $ottafcr)en(auge  4  ©rab  ©aume'  ftarf  eingerür)rr.  Die  ab* 
gesellte  flare  Slüjfigfett/  welche  jum  Staunen  oerwenbet  wirb/  jeigt 
4  ©rab  93.  9?ad)  bem  $ weiten  ?llaunen  laßt  man  bie  SBaare  12  btd 
15  ^tunben  auf  Jpaufen  liegen,  trocfnet  hernach  ab,  weicht  4  ®ton» 
ben  lang  im  SGBajfer  ein,  unb  fpült  im  glußwafier  zweimal,  wonocfy 
jura  Ärappfärben  gefchritten  wirb. 

(Sr  jl  e3  Ärapp  färben.  Sur  10  ®tücfe  SBaare  nimmt  man: 

34  $)funb  Ärapp, 

10  bid  12  $>funb  Ochfenblut, 
4  bi3  7  9>fttnb  £umacb,  unb  färbt  3  ^tunben  biöjum  Jo- 
chen. Die  gefärbte  SGBaare  wirb  gut  gewafcften  unb  getrocfnet,  wo* 
nach  bie  jweite  Blaunung  vorgenommen  wirb,  bie  ber  erjten  gleich 
iff.  9?ad>  bem  trocfnen  wirb  bie  SBaare  in  einem  Äubfotr)babe,  Dem 
Äreibe  iugefe^t  wirb,  durchgenommen,  gut  gereinigt  unb  jum  jrort* 
ten  Ärappfärben  gefchritten,  welch«  in  2Ulem  bem  erjlen  analog  ijt 
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(grfled  3ototren.  gür  80  ©nicfe  ober  106  bid  110$funb 
fcaumwoUenjkff  bringt  man  in  einen  £etfef,  ber  jur  Raffte  mitSBaf' 
fer  gefüllt  ijl,  10  bid  12  <pfunb  $ottafche  unb  300  biet  320  3Raf?  aU 
tedSBeißbab;  man  foebt  4  bie)  5  £tunben  lang  unb  lagt  bie  SBaare 
biö  ben  anbern  Sag  im  Meffel  liegen/  fpült,  pretfd>t  unb  legt  4  bi6  5 
Sage  auf  bie  SBtefe. 

3 weitet  2(ütoiren.  £a*  jweite  2Iuit>tren  wirb  mit  Xbfub 
oon  2  ^>funb  Äleien  gegeben;  wenn  bie  glüjfigfeit  focht,  fe&t  man 
15  $funb  Oelfeife  $u ,  rann  unter  befldnbigem  Umrühren  eine  Bufld- 
fung  oon  1  3>funb  3»nnfals  in  4  aftafl  SBajfer,  bem  man  17  Coth 
©aljfdure  unb  3  bid  4  2oth  öalpeterfdure  jufefct,  je  nachbem  man 
bie  garbe  mehr  ober  weniger  fdjarlachartig  haben  will  5)?an  bringt 
bie  befeuchtete  £5aare  in  bad  $weite  3oivirbab  ein,  focht  eine  @tunbe 
unb  lägt  fie  bis  ben  oubern  Sag  im  Äejjel  liegen ,  wonach  gut  gewa* 
fd>en  unb  gereinigt  wirb. 

Söei  biefem  oon  ©ajlarb  befolgten  93erfafcren  werben  für  218 
$funb  93aumwoUen)lo(f  nur  18  >pfunb  Del  confiunirt.  Die  90?af|  glüf* 
ftgfeit  if!  bei  biefem  ©erfahren  ju  2  $>funb  2Bajferin^alt  ange* 
nommen. 

3n  (Jngfanb  haben  ©reen  woob  unb  3)? er cer  im  3a&*  1846 
ein  patent  auf  ein  ©erfahren  genommen ,  bad  tournirte  Oel  für  bie 
£ürfifd)rot£färberei  &u  orpbiren.  £>ie  9>atenttrdger  geben  $weiSD?et£o» 
ben  an,  biefed  ind  SBerf  $u  (teilen,  unb  belegen  ihr  erhaltene*  ^robuft 
mit  bem  97 amen  fchwefelfaured  Del. 

SÖei  ber  er fl e n  9J?  et  höbe  werben  8  SO?a§  Dlioenöl  (bie  9)?aß 
gleich  bem  9taum  oon  2  <J>funb  Sßaffer)  mit  1  üttafj  concentrirter 
©throe  f elf dure  gern ifdjt ,  unb  unter  häu|igem  Umrühren  10  Sage  lang 
fielen  gelajfen.  SEWan  oermifd)t  jefct  mit  bem  brei-  bid  oterfachen  ®e« 
wia^t  SBajfer,  unb  fe£t  auf  1  $)funb  ber  angewenbeten  <2>chwefelfdure 
3  biö  4  $funb  Äocbfalj  $u,  (d§t  baö  ©anje  fo  lange  flehen,  bid  fid) 
i>aö  Del  abgerieben  hat,  weichet*  nun  oon  ber  faltigen  glüjfigfeit  ab* 
9^ogen  wirb,  unb  jebed Ottafi  bed DeleS  mit  9  Wa^htornatron  oerfe^t 
»irb.  J)aö  (Ehlornotron  hierfür  bereitet  man,  inbem  r>03)?ag  Gbforfalf 
9©rob  söaume'  burch  16  <J>funb  frotfallifirte  0oba  in  5  $funb  SÖaffer 
9^|t,  jerfejjt  werben  unb  bie  flare  glüffigfett  abgezogen  wirb. 

2)aS  mit  bem  (Ehlontatron  gemifchte  Del  wirb  nun  burch  £>ampf* 
«ntfromung  fo  lange  im  lochen  erhalten,  btö  ein  @tücfchen  mit  3n» 
bigo  blaßblau  gefärbter  3eug  ftch  nicht  mehr  bleibt. 
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®tatt  bent  ^r&tjjen  mit  Dampf  fattn  ba6  orpbtrte  Del  aud)  mit  »er* 
bünnter  ©djwefelfdure  bemäntelt  werben;  wobei  24  «Dtof  SEBajfcr  mit 

1  $funb  Sdjwefelfdure  gemifdjt,  ber  Delflüjfigfeit  unter  Umrühren 
portionenweife  £in  jugefejjt  wirb ,  inbem  man  nad)  jebem  3ufa&  einige 
Seit  oerffreicrjen  lagt,  um  ba$  (Sntwetdjen  »on  (£r)lorgad  fo  ote!  aW 
möglid)  $u  oermeiben ;  wenn  bie  <D?ifd)ung  einen  fd)wad)  tnbigoblau 
gefärbten  3eug  nidjt  me^r  bleibt,  ift  ber  $>rocefi  beenbigt. 

£ie  Datenträger  $aben  ba$  fcfcwefelfaure  Del  aud)  ftatt  mit 
(£r)lornatron  mit  atmofpr)drifd)er  £uft  unb  Dampf  ber)anbelt,  unb  ba« 
burcfc  ebenfalld  i&ren  3wecf  erreicht,  ©ie  »ermiföen  5  üttafj  föwefel* 
faured  Oe(  mit  5  3ftaf?  2Baj[er  unb  leiten  mitteilt  einer  burd) loderten 
9?  öftre  Strome  atmofpr)ärifd)er  Ouft,  welche  auf  84  ©rab  9t.  er$ü)t 
t|i,  $er)n  $age  lang  r)tnburd)  ein,  beföleunigen  jeood)  ben  ^rojeß  ba» 
burd),  baß  fte  5  9D?ag  9fegenwaj[er  unb  5  9)?ag  Äleienwajfer,  mit 

2  q>funb  Äleie  bereifet  jufe&en ,  ober  (latt  benfelben  */8 
ober  16  Cot$  Äupferoitriol  unb  16  Cot&  £ocr)falj. 

Sflad)  ber  $  w  e  i  t  e  n  SD?  e  t  £  o  0  e  baö  fdjwefelfaure  Del  $u  er$al» 
ten  ,  werben  1  95?a§  concentrirte  ©djwefelfdure  mit  8  SRafj  Ölioendl 
gemifd)t,  unb  bie  3)?iföung  wdr)renb  24  ©tunben  oft  umgerührt.  €6 
werben  auf  5  99?af*Oel  in  3n>ifd)enrdumen  bie  2lufi6fungoon  l'/^funb 
frpflallifirtem  djlorfaurem  Äali  in  5  9>funb  fodjenbem  SGBaffer  gelöji, 
r)insugebrad)t  unb  fo  lange  gerührt,  bie  bie  Sinwirfung  aufbort.  2fo« 
ftatt  bed  d)(orfauren  Sali  Pann  man  aud)  27,  "Pfunb  boppelr  cr)rom» 
faureö  Äali  in  6  7,  9>funb  SBafier  gelöft,  ober  2  7»  <pfunb  gepuloerten 
Salpeter  in  r/2  ^funb  2Ba([er  gelöfl  anwenben.  9?ad)£er  werben  bie 
©duren  unb  @al$e  jweimal  abgewafc&en  inbem  10  #?afj  SBajfe^auf 
je  5  $funb  Del  eingerührt  werDen ,  nad)  einigem  €>ter)en  ba$  ffiajfer 
abgelaffen,  unb  biefe  Dperation  nod)  einmal  mit  10  SQ?a^  SSBaf- 
fer  oorgenommen  wirb. 

6>ewö£nlid)e$  Dlioenöl  auf  biefe  SSBeife  ber)anbelt  nennen  &i< 
Datenträger  ojr»  bitte*  Del. 

2)ie  Delbeijen  für  $ürfifcr;rotr)  bereiten  fte  nun  auf  folgetibe 
Hvt:  2%  SU?aß  ornbirteö  fd>wefelfaure$  Dlioenöl  unb  2%  9tta$  c-ro* 
btrteö  Del  werben  mir  60  SRafj  ^ottafct^enlauge  oon  1  %  ©rab  «Baume* 
jur  Delbeije  gemalt.  2)ie  3euge  werben  mit  ber  Oelbei&e  viermal  im- 
prdgnirt  unb  jebeömal  in  einem  ger)ei£ten  ?oca(  ober  Hot  flue  gut  ge»- 
trocf  net ,  bann  jweimal  mit  4  ©rab  »aume  florfer  9>ottafcfoenIauge 
getrdnft ,  unb  jebedmal  r)eijj  abgetrorfnet.  «beim  legten  ^rocfneu  Id^t 
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man  bie  3*uge  in  einer  Temperatur  von  66  ©rab  9t.  3  ®tnnben  lang 
fangen ,  beardjftrt  f>ernad)  in  einer  ^ottafdjenfauge  von  1  ©rab  $8., 
wafd^e  au* ,  trocf net  bei  48  ©rab  9t.  ab ,  (breitet  jum  ©alliren  unb 
ber  »eitern  93e£anblung  wie  geit>ö£nli$. 

@4»eijers93er fahren  baumwollene  ©ewebe  tue« 

f  ifd)rot£  $u  färben.  # 

3"  neuerer  3«it  $at  man  in  ber  £d)wet$,  wo  nod)  Diele  turfifcft* 
rot^e  Beuge  gefärbt  unb  mit  3Huminationöbrucf  oerfefcen  in  ben  i?an» 
bei  gebraut  werben,  barauf  Eingearbeitet,  btefe  fcftöne  garbe  auf 
moglidjjt  ofonomifdjem  23ege  barjuftellen,  o£ne  bie  @d)ön&eit  ber 
garbe  babei  $u  beeintrddjttgeu.  X)ie  bortigen  SRot&fdrbereien,  welche 
bie  garbe  in  ber  £öct)ften  93olIfommen£eit  liefern ,  roenben  nur  ben 
vierten  $£etf  Del  vom  @ewid)t  ber  Baumwolle  an;  aud)  nehmen 
mehrere  gabrifanten  beim  gdrben  bad  gleite  ©ewid)t  Ärapp  $um 
gleiten  ©eroidjt  ber  löaumwotljtoffe,  w3£renb  anbere  wieber  filr  ein 
9>funb  3eug  1%  bt'3  fjödjjtenö'  1%  $>funb  Ärapp  in  flnwenbung  brin- 
gen. X)ad  9?ot£,  werdped  in  ber  ®d)weij  gefärbt  wirb,  lagt  in  SÖe* 
treff  ber  @ef)ön£ett  ber  garbe  nidjtd  $u  wtinfdjen  übrig,  £a6  93erfa$« 
ren,  weldjeö  man  babei  beobachtet,  fcat  $>erfo$  in  feinem  Trait^ 
theorique  et  pratique  de  L'Impression  de  tissus  1846 ,  ooHjidnbig  be* 
[abrieben ,  roetdjee  in  golgenbem  befielt.  * 

£ie  rofce  SGBaare  wirb,  um  bie  SEBeberfcfjlicfyte  wegjufdjaffen,  in 
ffiaffer  eingeweiht,  bann  gut  gewafdjen  unb  in  £egrdffirbru£e  aud» 
gefocftt,  wieber  gut  gewaföen  unb  abgetrocfnet. 

Deten  ber  SBaare. 

8«r  400  q>funb  baumwollene  SBaare  werben  jum  Oelbeijen 
26'/10  $funb  Huile  tournante, 
250  9)?af?  $ottafd)entauge  oon  2%  ©rab  SBaume  unb 
62  3D?af?  £uf>fot$,  welcher  mit  Urin  oon  äußen  tn  breiartigen 
3n|ianb  oerfefct  i|t,  oerwenbet.  T*a  ber  Urin  berÄü&e,  wie  SB  auf» 
fing  au  It  gezeigt,  oiel  21ffatt  23icarbonat  enthalt,  fo  fann  bejfen 
SBirfung  biefem  alfalifd&en  ®alj  betgemeffen  werben.  2>en  breiartigen 
Äu&foty  rü>t  man  mit  230  99?aß  SBaffer  an ,  welc^ed  auf  30  ©rao 
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9t.  erwärmt  ifl,  fejjt  bad  Oel  unter  unaitdgefe(}tem  9dtyrett  ju,  rdbrt 
nad)  unb  nad)  20  S0?aft  $ottafd)en(auge  von  25  ©rabfcaume  em  unb 
tu&rt  alle«  gut  burcfjeinanber.  SBenn  bie  Temperatur  auf  2a  bi*  24  ©rab 
9?.  gefunfen  ifr,  »erben  bie  @tücfe  auf  ber  £lo£maf4>Mie  a/unoitt, 
nad)  bem  ©runbiren  in  einen  Aaflen  von  Tannen&ofy  gebracht,  wo»* 
in  man  jtc  12  bi6  18  ©tunben  lang  fd)wifcen  (gd^ren)  ld§t.  Sit 
©d^rung  fletft  ftd)  bafb  in  einem  folgen  ©rabe  ein,  frafj  tm  ©errufe 
biefer  3*it  (icr>  nid)t  feiten  9Änriaben  »an  SBurmern  entwickeln.  9lad) 
bem  ©d&ren  wirb  bie  SGBaare  in  freier  Cuft  abgetrocknet,  unb  oon 
ba  in  ber  Trocfenflube  bei  50  ©rab  9?.  8  btd  10  @tunben  lang 
gerojlet. 

9?ad)  ber  erflen  Oeding,  bem  ©dfjren,  2tbtrocfnen  in  freier Safi 
unb  9?6|ten  im  Trocfenjimmer,  gibt  man  bie  2te,  3te  unb  4te  Oeling 
ganj  auf  biefefbe  SBeife  mit  immer  frifer)  bereiteten  Oelbäöern,  un& 
serwenbet  babei  jebedmal  ben  9tucf|lanb  ber  übrig  gebdebenen  OeU 
beiden,  welchen  man  bie  oben  angegebenen  Quantitäten  oon  Cef, 
^ottafdje  unb  £u&fot£  iufefct,  fo  baß  auf  bie  400  $funb  SBaum* 
wotljloffe  ber  4  Oelbdöer 

1068/10  tournirred  OeT, 

1000  «Wag  9>ottafd)enIauge  2%  ©rab  «autmf, 
248  2)?afj  $u$fot$  confumirt  werben.  £>ie  SÖaare  Wirb  nad) 
jeber  Detbei$e  (Oeltmprdgnirung)  juerfr  in  freier  Cuft  abgetrocknet 
unb  bann  erfl  bei  50  ©rab        Temperatur  in  ber  TrocfenßulK 
geroflet. 

Cauterb  ei$en. 

9facr)  ben  oier  Oelbeijen  werben  oier  tfauterbeijen  gegeben,  bte 
in  lauwarmem  SBajfer  befielen,  welchem  bie  EHücfftdnbe  ber  vier 
Oefbei$en  unb  &egrdj[irbritye  gereicht  werben.  9?acfy  jebem  Cauter* 
babe  wirb  in  freier  £uft  abgetrocknet,  unb  bei  ben  jwei  erflen  9tf» 
fiungen  im  Trockenitmmer  bei  48  ©rab  9t,  bei  ben  jwei  legten  £in« 
gegen  nur  bei  45  ©rab  91.  Temperatur  8  bid  10  @tunbe»  lang 
geroflet. 

2>egrdffiren  ber  Saare. 

9lad)bem  bie  Cauterbetjeu  gegeben,  erfolgt  baä  t)egrdfftren  ober 
(Einweihen  berSEBaare  in  2  ©rab  iöaume  flarfer  9>ottafdjenlauge,  worin 
man  bie  ©tücke  jweimat,  jebeömal  24®tunben  lang  einweiht,  att* 


Digitized  by  Google 


1 


223 


tonn  in  gfufj  eint)dngt,  in  ton  2Bafd)rdbem  gut  roafä)t,  ««dringt 
unb  bei  40  ©rab  9t.  im  fcrocfenjimmer  für  ba*  ©alliren  abtrocftiet. 

©alliren  ber  SGBaare  unb  Alaunen. 

5J?an  gallirt  zweimal,  bo6  erfre  9J?al  o(>ne,  ba$  zweite  !D?al  mit 
2(Iaun$ufa&.  Jür  baö  erfte  ©alliren  werben  448/i„  $)funb  ©alldpfet 
in  Korten  unb  12B/IC  $funb  ftcilifcber  ©urnad)  in  200  9Haf 
2Bafier  eine  ©tunbe  lang  abgefodjtj  ben  2lbfub  (aßt  man  burcr)  ein 
§ieb  laufen ,  unb  $um  Jlbfldren  24  ®tunben  lang  fielen  /  wonacfe 
becantirt  wirb.  Die  ©ttlcfe  werben  bei  35  ©rab  SKeaumur  mit  biefer 
5lü)|igfett  auf  ber  ©runbirmafcfcine  imprdgnirt  ,  bann  in  freier  Suft 
getroefnet  unb  fjernad)  bei  40  ©rab  SReaumur  in  ber  Srocfenßube 
oollfommen  auögetrocfnet ,  wonach  fte  nocfr  warm,  bem  jweiten 
©alliren  unterzogen  werben. 

Das  j weite  ©alliren  wirb  wie  ba$  erfte  »errietet,  nur 
läfjt  man  ben  ®umacr)  weg,  unb  fe$t  ben  ©alluöabfub  ber2llaunauflofung 
gu.  3n  200  <D?aß  2Baffer,  welcfjed  auf  37  ©rab  SKeaumür  erwärmt  ifr, 
»erben : 

42  ^funb  23  2ot$  tflaun  aufgelotf,  unb  bie  freie  ©cfcwefelfdure 
beflelben  mit 

7  $funb  9>ottafcfcenau{löfung  »en  25  ©rab  SÖaumeneutraHfirt. 

9tad>  bem  Durchnehmen  in  biefem  SÖabe  wirb  bie  lEBaare  gut 
abgerungen,  fed)d  ®tunben  in  Raufen  gefrfjidjtet  auf  einanber  lie» 
gen  gelafien,  bann  im  erwärmten  $rocfen$immer  o$ne  Cufrfhora 
nta^t  $6&er  ald  bei  22  ©rab  SKeaumur  abgetrocknet,  wo  fte,  nacfybem 
fte  troefen  ifr,  3  Sage  in  ein  Pufttrocfen^aue  gebraut,  unb  bann 
wieber  im  gezeigten  Limmer  bei  40  ©rab  SKeaumür  oollfommen  au*« 
getroefnet  wirb. 

&  reibebab. 

Die  alaunte  SBaare  wirb  jefct  in  einem  SBafferbabe,  welkem  auf 
40  $funb  3eug,  5  <£funb  6  Cot£  fein  gepuloerte,  eifenfreie  Äreibe 
jngefe£t  werben,  bei  40  ©rab  SKeaitmür  Durchgenommen,  oon  ba 
gut  gefpült ,  getroefnet ,  unb  $ura  Sdrben  hergerichtet. 

Ärappfdrben  ber  Sßaare. 

Sftan  färbt  in  ber  ©cfcweii  nur  ein  9J?al,  wobei  auf  40  $funb 
3euge : 
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40  bt*  60  9>funb  2U>ignon»3>a[u8«£rapp, 
5  «Pfunb  17  £oth  taad)/ 
17  9!)?a§  Öchfenblut  genommen  werben. 
3>ie  Temperatur  bed  ajabcö  erhöbt  man  wäfjrenb  jwet  Stunben 
aUmdbfig  unb  läfjt  bann  eine  £a(b--  Stunbe  lang  foä)en.  JWach  bem 
Sdrben  werben  bie  Stücfe  gefpült,  gue  gemafä)en,  unb  jura  2toiw« 
ren  ^ergertd)tet. 

Srfte  2loioage  für  40  <J>funb  3e«9<-  X)te  ©tucfe  wer- 
ben im  gefd)f  offenen  Äeffef,  ber  mit  b»nreicr)enbem  fodjenben  SBajfer 
gefpetfl  tfr,  mit: 

10  ^funb  Oelfeife , 
6  q>funb  qpottafche,  unb 
133/10  2ot&  Bninfof«/  6  Stunben  lang,  bei  flarfer  Spannung  ber 
Kampfe  ununterbrochen  gefönt,  bann  herausgenommen,  gewaföen, 
unb  jum  jweiten  2loioiren  gebracht. 

3  w  e  1 1  e  H  o  i  o  a  g  e.  £)iefe  wirb  mit 

10  $funb  Oelfeife, 
133Ao  Cot^  3"infalj, 
BVs  Cot^  Salpeterfdure  gegeben,  6  Stunben  fang  ununterbrochen 
gefocfjt,  ^ernarf)  gewafchen,  2  bi$  3  Tage  auf  ber  £3(eichwiefe  au*< 
gelegt,  unb  julefct  burd)  ein  fodjenbeö  Äleienbab  genommen. 

£iefe$  Schweijer.-93erfabren  baumwollene  Stoffe  fcfeon  unb  bauer» 
$aft  turfifchroth  $u  färben,  $eid)net  ftcr)  baburcr)  aud,  bajjbaä  Oelbura) 
ben  $ro$ef}  ber  ©d^rung  im  Schwöen  unb  ber  Cufterpofttton  burcb 
^ufna^me  oon  Sauerstoff  au$  bem  Dunftfreife  in  einem  Jokern 
©rab  ornbirt  mit  ber  83aumwolIenfafer  oerbunben  wirb ,  wonach  bie 
ötfaure  Verbinbung  ben  garbjloff  beö  &rappd  um  fo  williger  unb  in* 
niger  aufzunehmen  oermag,  unb  gleichseitig  &rapperfparntß  babei 
be&wecft  wirb. 

$5ei  ber  atmofphdrifchen  Cuftejpojttton  ifl  jeboch  barauf  $u  fe^en, 
bag  bie  ö(gebet£te  SEBaare  ber  (Sinwirfung  Reiftet  Sonnenflrahfen  nicht 
$u  lange  au6gefe£t  werben  barf,  weil  biefe  auf  bie  Struftur  ber 
$>flan$enfafer  h<M)ft  nachteilig  einwirfen,  eine  falte  Verbrennung 
oerurfachen,  woburä)  bie  £)auerhaftigfeit  ber  gafet  progreffion** 
weife  immer  mehr  einer  3erjtörung  entgegen  geführt  wirb.  Sine  ber* 
artige  langfame  Verbrennung,  fo  wie  anbertheitd  bie  Selbitentjünbung 
ftnbet  auch  (eid)t  ftatt,  wenn  burch  gu  (anged  Ciegen  öfgebeijter  fßaare 
auf  Raufen  ber  ®dhrung$projejj  uberfchritten  wirb. 
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@rfbjientjdnbung  wirb  auch  burch  freies  Oel,  wenn  bie  SÖaum* 
wolljhicfe  mit  $u  otef  beofelben  imprdgnirt  finb,  ober  auch  wenn  ba6 
Oel  mit  jii  wenig  fohlenfduerltcher  Äalilauge  $ur  (Smulfton  bereitet/ 
unb  frei  werbenbeö  Oel  bie  Oberfläche  ber  gafer  uberjieht  in  ben  ge.- 
hei$fen  Srocfenfhiben ,  oeranlaßt.  2lud  biefem  ©runbe  fonn  man  beim 
Sürfifchrothfärben  ou<h  fein  troefnenbefl  Oe(  oerwenben. 

£>ie  ütfafj  gluffigfeit  itf  bei  biefem  93erfoJren  $u  2  $funb  2Baf* 
ferinhalt  berechnet. 

£>irn$  Verfahren  auf  geölten  acuten  Sürfifärot!»  toptfd» 

(örtlich)  gtt  erzeugen» 

3m  £lfaß  ^at  i?  i  rn  ein  Verfahren  ermittelt,  auf  geölten  bäum« 
wollenen  ©eweben  burch  ©runbtren  mit  effigfaurer  i^onerbe  unb 
nachhengem  2Beifjau$ä$en  tttrfifchrothe  garbenftguren  heroorjubringen, 
unb  biefed  Verfahren  auch  bo^in  auägebehut,  ben  rotten  flufbruef, 
burd)  Den  Äupferplattenbrutf  ober  uermittelft  ber  28al$enbrucfmafchtne 
$u  geben/  wobei  gegen  bad  gewöhnliche  Verfahren,  nämlich:  Uni« 
roth  $u  färben  unb  nachher  in  ber  (E^lorfalffupe  bie  weißen  Objefte  au$* 
£udgen  beträchtlich  oiel&rapp  erfpart  wirb. 

3um  Oelen  ber  weiggebleichten  SSaare  nimmt  £trn  theifo  bie 
gewohnliche  Oelbeije,  beren  man  ftcf)  für  Siirfifchroth  bebient,  tf)ti\6 
um  ben  9Pro$efj  fchneüer  unb  fajr  eben  fo  gut  ju  beenben/  bad  burch 
^alpeterfäure  gefäuerte  Olioenol.  Um  biefed  in  faujrifd)  alfalifcher 
(tauge  ooUfommen  auflödlich  $u  machen/  wirb  folgenbermaßen  oerfah* 
ren.  (£d  werben  4  Steile  gutes  Olioenöl  mit  1  S^eil  ®alpeterfäure 
von  4  ©rab  83.  in  einen  geräumigen  jreingutenen  £opf  gebracht,  uno 
fcerfelbe  in  ein  9)?arienbab  gejlellt.  £>ie  SEttifchung  wirb  fo  lange  Hinge* 
ruh"/  bis  bie  9?eaftion  beginnt;  wenn  bie  (Stnwirfung  beenbigt  iff, 
erhält  man  ba$  SBajferbab  wenigftenä  8  ©tnnben  lang  im  lochen. 
X>ie  nachher  erfaltete  SD?ajfe  muß  fe£r  bief  unb  rothbraun  oon  garbe 
fein,  welches  als  wefentlia)e  fcebingung  für  einen  guten  (Erfolg  $u 
betrachten  ifr. 

£>aS  fo  behaubelte  Oel  wirb  je$t  in  einer  fchwachen  unb  oollfom* 
nteu  faußifchen  Natronlauge  aufgelöjt,  bie  erhalten  wirb/  wenn  man 
1  ^ßfunb  gebrannten  Äalfin  eine  fochenbe  2UifIöfung  oon  4  *pfunb  frt>< 
fTalitfirter  ®oba  in  80  $funb  SSBaffer  bringr.  93on  biefer  abgeflärteii 
u.  15 


Digitized  by  Google 


226 

gellen  {tauge  Herten  15  $t)eife  mit  1  $£eil  Oel  jufammen  gebracht, 
unb  bie  trübe  SO? ifdjung  nun  fo  lange  erwärmt,  bid  bte  3(tiff >d^e* 1 
unb  burdjfidjtig  witl>,  eine  Sigcnfdjaft,  bie  fte  toi  16  ©rab  £empe-- 
ratur  immer  hellten  muß 

9Q?tt  tiefer  (auwarmen  Oefauflöfung  werben  bie  @tucfe  auf  ber 
^(o^mafd)ine  grunbirt  unb  24  ®tunben  lang  bei  40  ©rabSBdrme  im 
Srotfenjimmer  erholten,  *ber  wa$  nod)  oiel  bejfer  ttf,  5  bi$  6  <2>ttin 
ben  auf  ber  ScMeicrjwiefe  ber  £»onne  auögefefct ,  wobei  man  fie  wä> 
renb  btrfer  3eit  einmal  umfe$ren  muß.  3wei  fotdieOdungen  jlnb  ooll- 
fommen  (M'nteidjenb.  SHadj  ber  {weiten  Delling  werben  bie  &tücfe  tn 
ben  §luß  eingegangen ,  bann  in  ben  SEBafcfrräberu  gut  gewafd)en  unb 
abgetrocknet.  90?an  unter&ietjt  nun  bie  l&aare  folgenben  Operationen: 

(£$  wirb  mit  ejfigfaurer  ££onerbe  oon  h  ©rab  Saume  grunbirt, 
abgetrocfnet  unb  bie  ©tücfe  wie  beim  gewöhnlich  weißen  Snleoagebrucf 
mit  einer  coneentrirtenÄ^enleoage  gebrucft,  um  bie£t)onerbe  weg$uä$en, 
welche  oiel  jlärfer  jurücfge^alten  wirb,  ald  auf  nicht  geölrer  SSBaare. 
fftad)  bem  äufbrucf  ber  2i£bei$e  paffirt  man  bie  <&tucfe  burd)  ein  iöao, 
welcheö  oiel  £reibe  unb  £uf)fotr)  enthält,  bei  62  ©rab  Stf.,  ober  wa$ 
noch  bejfer  ift.,  burd)  ein  gan&  neutrale*  arfeniffaured  äalibat). 

änflatt  bie  @tücfe  mit  ejfigfaurer  Xr>onerbe  ju  grunbiren ,  fomi 
man  ledere  auch  jwie  gewöhn lid)  mit  J?ol$formenf  platten  o&er&al* 
$en  aufbrucfen,  nur  muß  bie  &rud'bafid  babei  fefjr  fchwacr)  oerbuh 
fein,  bamit  fie  ben  ^toff  möglich ft  burd)bHngen  fann.  9?ad)bem  bie 
gebrückte  SBaare  $ur  Söilbung  bafifct)  ejfigfaurer  $(>o»erbe  mehrere 
Sage  Rängen  geblieben,  pafftrt  man  fie  burd)  ein  neutrale«  arfenif* 
faured  Äalibab  bei  48  ©rab  9t.  SBdrme.  SKeutraleö  arfeniffaureo  Mali 
wirb  erhalten,  wenn  bad  arfrniffaure  Sali  in  ^eißcm  SEBafler  gelöft  unb 
bie  freie  2lrfeuiffäure  burd)  9>ottafcheulaugefo  lange  neutralijirt  tvirb, 
bie  fein  2lufbraufen  me£r  erfolgt. 

ärappfärben  ber  SBaare.  ©efärbt  wirb  bie  SBaare  im 
Ärappbabe  wie  gewöhnlich ;  ed  fann  aber  auch  in  ©arancin  gefärbt 
werben.  3n  ben  auegefparten  Stellen,  bie  feine  $honbaftd  enthalten, 
färbt  bad  Pigment  jiarf  ein ,  wirb  aber  burd)  bie  nadjfolgenben  Ope- 
rationen wieber  ooUfommen  weiß  erhalten. 

2l»ioiren  uub  SSBeißbleichen.  2)ie  gefärbte  ffiaare  wirb 
in  SBajfer  gut  gereinigt,  bann  ein  ober  jweimal  fodjenb  gefeift, 
nach  in  einer  fauern  2loiuage,  welche  auti  1  $l)eilfalpeterfal$faurer  3mn* 
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anfTöfung  unb  2  Reifen  £eife  bejtebt,  gefduert.  SWan  bringt  bteSBaare 
in  bad  fanre  SBajferbab  ein  unt>  er^o^t  Die  Temperatur  auf  85  bi* 
40  ©raD  Die  Dauer  Ded  Zioioirend  richtet  ftd)  nad)  bem  Äuge  unb 
Der  (Erfahrung,  ©ad  21oioiren  ift  unumgdnglid)  notr)ig /  um  reincö 
SBeifj  ju  erhalten,  obgleid)  eä  fdjeinbar  wenig  auf  Die  eingefdrbten 
©teilen  Ded  iÖoDena  wirft. 

Sttad)  bem  2iuiutren  reinigt  man  bie  @tücfe  in  SBaifer  unb  legt 
fte  auf  Die  33leid)wiefe  au*.  3m  Pommer  ftnD  3  Tage  $inreid)enb,  bei 
fd)led)ter  SBttterung  hingegen  brauet  man  mehrere.  Äuf  ber  SMeidje 
werben  Die  ®tücfe  tdglid)  einigemale  umgewenDet.  (Sa  ift  merfwürDig, 
bafj  bie  ^onne,  fo  wie  Die  faure  Aoioage  bie  Jarbe  ber  eingefarbten 
©teilen  liiert  merflid)  oerdnbert,  fonbern  bloß  Den  Sarbfloff  biaponirt, 
Ufr  er  ftd)  Durd)  Die  folgenDe  Operation  letzter  abgehen  Idfjt. 

SWacrjDem  Die  ©tücfe  oon  Der  fcleicfcwiefe  genommen  ftnD,  aoioirt 
man  fte  im  gefdjlojfenen  Steffel  in  einem  33abe  aua  4  Steifen  ©eife, 
2  T^etten  fohtenfaurera  Patron  (®oba)  unb  4  T^etten  3iunfal$.  SSBenn 
alle  Operationen  forgfdltig  auageführt  würben,  iji  ein  einzige  äoioage 
im  gefd)loflenen  Steffel  ^inrei^enD ,  wo  nid)t,  legt  man  nod)  einmal 
auf  Die  SÖletdjwiefe  au* ,  unD  wieDerholt  Dad  Tloioiren  nod)  einmal. 

3n  (gnglanD  haben  ©reenwoob  unD  SÄercer  1846  ftd)  auf 
ein  ©erfahren  türfifdjrotb  Durd)  Den  JlufDrucf  barjufteüen  patentiren 
lojfen,  weld)ed  in$o(genbem  befielt. 

£a  werten  5  9J?af?  Ded  früher  erwähnten  fd)wefe(fauren  Oeld  mit 
10  Wag  effigfaurer  T^onerbe  13  ©raD  «aume  unb  l1/,  «potta* 
fd)enauflöfung  oon  3(>  ©rab  Ü3.  oermifetyt,  unD  Dabei  fo  »erfahren, 
fcafi  Die  ipdlfte  Der  9>ottafd)enlauge  naa)  unb  nad)  in  Die  effigfaure 
SfjonerDe  eingerührt  wirD,  oon  welcher  man  fo  t>iel  Daoon  in  Dad  Oel 
hmjubringt,  ala  Diefea  aufzunehmen  oerntag.  Sa  wirD  je£f  Die  übrige 
$ottafd)en(auge  Der  Oelmifcbung  beigegeben,  unD  wenn  Dtefed  gefct>e» 
Jen,  Der  SReji  Der  effigfauren  Tbon*rb*  nad)  unD  nod)  bi'^wg^bradjt, 
unb  jule&t  1%  ü)?oß  Terpentinöl  eingerührt.  Die  9ftifd)iing  hat  eine 
Gonfiftenj  angenommen/  baß  fte  ftd)  jum  Drucfen  mit  JpanDformen 
ober  SBaljen  eignet. 

Die  bamit  bebrueften  baumwollenen  ©ewebe  werben  48  bia  72 
&tunben  lang  in  einem  warmen  3immer  hangen  gelaffen ,  alaDann  in 
einer  $?ifd)iing  oon  Äubfotb  unD  @umad>  oDer  OuercttronrinDe  bei 
65  ©raD  SR.  gefuhfothet,  nac^h«  gewafdjen,  im  Ouercitronbabe  gelb 
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gefärbt  /  unb  3  btd  4  Sage  auf  ben  SÖleichplan  aufgelegt.  Die  3euge 
werben  nun  bei  30  ©rat)  9t.  getrocfnet,  unb  nachher  mit  Ärapp  unb 
Ouercitronrinbe  gefärbt.  Mach  Dem  gärben  unb  SBafchen  wirb  mit 
bloßer  @eife  i>(ne  2llfali  gereinigt,  unb  in  einer  ÜÄifdjung  Don  @eife 
unb  3tunfalj  auf  gewöhnliche  Xtt  aoioirt. 

Wein  Verfahren  baummo  Kette  ©rotbe  für  ben  tttisistitttrren 
3Rerino3arttf el  rftrf  tfcgtrotb  I»  färben. 

3ur3ett  als  bie  pu  r  pur  rotten  3i  je  <9tterino8)  mit  iUum'u 
nirter  Aufarbeitung  in  Deutfdjlanb  anfingen  «in  fcerrfchenber  ÜÄobe- 
arttfel  ju  werben,  belogen  bie  Bugeburger  Drucffabrifen  bie  itnitür-- 
fifd)rotr>  gefärbten  baumwolleuen  ©ewebe  jum  S3et)ufe  bwfer  fernen 
Drua? fabrifation  aud  ber  Schwei  j/  namentlich  aud  3uricr> ,  wo  bie  @e= 
brüber  3eller  nicht  allein  auofd)ließ(id)  biefe,  fonbern  aud>  mehrere 
Äattunbrucfereien  ber  @d)weij  mit  untturfifebrotber  S03oare  im  2o&n 
|U  fdrben,  verfa^en.  (Sin  folched  ©ert)ältniß  beflanb  auch  mit  bem  ipaufe 
^djöppler  unb  Hartman  n  bi$  $u  Anfang  bee)  3ar;ree3  1822, 
wo  ich  als  bamaliger  Dirigent  im  ©ebiete  ber  Kolorit,  im  grüt)liog 
bejfelben  3a&reö  anfing,  ^elbfifarberet  ju  errichten,  bie  infw» 
jer  3eit  einen  fo  großen  Buffchwung  erlangte,  baß  bad  2iudlanb  tafe 
ganj  entbehrt  werben  fonnte,  weil  auch  einige  Safcre  nachher  SB  o  h  n  1 1  d) 
unb  grö^ lief)  einen  gärber  auö  ber  Schwei  j  fommen  ließen,  um  bie 
(Sigenfärberei  ebenfalls  in  ihrem  <5tabli|Temeut  einjufübren. 

Der  erjle93erfud),  ben  ict>  mit  160  ©triefen  5,4  (Eatico,  im  @e- 
wicht  ju  544  qpfunb,  ju  Anfang  bed  9SÄonat  OTai  1822  unternahm,  fiel 
fo  überaus  günjlig  aud,  baß  eine  umfangreiche  SRotbfärberet  barauf 
gegrünbet  würbe,  in  welcher  oom  3a£re  1623  bi$  mit  1827  nahe  an 
55,000  ^>tücfe  %  breite,  42  &rabanterellen  lange  Galico  #  exclusive 
einer  lin^l  6/*  30  3oII  breite,  %  35  3olI  breite  unb  20  grab  lange 
bann  %,  %,  l%  unb  12/4  breite,  16  @tab  lange  baumwollene  @e-- 
webe  für  Galtcomujler ,  bann  Jpalö*  unb  $afeltü<her  für  bunte  ©?eri- 
noauäarbeitung  türfifchroth  gefärbt  würben.  3ug(eich  würbe  aud)  bie 
boppelrot^e 90? e rinoe}^  fabrifation  fowo^l indalico  ald &haw(ö* 
bruef  bamit  oerbunben ,  ber  balb  bie  achten  braunen ,  violetten ,  pfit» 
ftchblüth  unb  $)alicat$fabrifate  burchben  2Beg  ber  Surf ifchrott)oorberei-- 
tung  im  3rtdbrucf  folgten,  in  welchen  gabrifaten  baö  ipau*  @  ch  6  »  p* 
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( e r  unb  Sp  a  r  t  m  o  n  n  ausgezeichnete  <£r&euguiife  lieferten,  welche  all* 
gemein  bewundert  würben. 

(Einige  33erfttcf)e  im  ©roßen  (ehrten  mid)  balb  ben  üort$eift)afte» 
ften  SBeg  rennen,  bie  $ürfifd)rotf)fdrberei  in  ftet«  gleichem  SHeufjit 
auejuüben,  unb  ein  ©erfahren  für  immer  fejrjulrellen,  beflen  icr)  mid> 
in  meiner  9>rari$  für  bie  Darftellung  ber  purpurroten  3i$e  mit  flet* 
gleichem  (Srfof^  bebiente.  £iefe$  ©erfahren  lege  id)  £ier  fo  beutlid) 
alö  möglich  au6einanbergefe{)t  nieber. 

3d)  (>abe  je  bie  in  ?lrbeit  genommenen  aufeinanber  folgenben  ^or* 
tt>ien  SEBaare  in  ber  Sütftfcfcrothfärberei  ju  24a  ^tücfen  %  breite  42 
fcrabaiiterellen  lange  (Ealtco,  im  ®ewid}te  &u  680  <Pfunb,  unb  bei 
bretteran  ©eweben  immer  baö  ©ewicfct  oon  680  9>funb  in  2lnfd)lag 
genommen/  wonadj  bie  Materialien,  wie  im  Verlaufe  ber  Abbanblung 
ju  *rfe£en  ifi,  bemejjen  finb.  Man  operirt  auf  folgenbe  SBeife: 

(Sntfd>Iid)i*n  ber  ffiaare. 

60  werben  240  ©tücfe  %  (Ealico  ober  680  $>funb  anbere  bäum» 
wollene  ©ewebe,  wie  jte  oom  SSBebeflu^I  fommen,  in  bem  bampfförmis 
gen  £augenapparat  wie  beim  SMeidjen,  jweimal,  jebeomal  7  ®tunben 
lang  au0gefod)t,  wo  bei  bem  erjren  2lu$fod>en  50  Mafi22©rab  ftarfe, 
beim  jweiten  hingegen  60  Map  22  ©rab  ftarfe  <potta'd)enlauge  oer* 
roenbet  werben.  3wifd)en  jebem  2lu$focr/en  wirb  bie  SBaare  gewalfr, 
bann  rein  gewafa>enf  unb  nad)  bem  jweiten  Mtotyn  unb  Peinigen 
abgetrocfnet. 

Ober  man  weicht  bie  ro$e  SBaare  wie  beim  83leicf)en  in  ber  ger« 
mentationdfufe  mit  lauem  gBajfer  ein ,  nimmt  fte  nacr)  brei  tagen 
&erau« ,  wäfcfct  unb  wafft  unb  bringt  fte  $um  Ablaufen  auf  t^d^erne 
fragen,  unb  fod)t  nun  in  einem  gewöhnlichen  Hoioirfeflel  aud,  wo 
für  40@tucfe  (Ealico  65  Maß  X>egrä|Tirbrü£e  unb  3  <J>funb  ^ottafäe 
bem  SSajfer  jugegeben ,  unb  im  gefd)lof|enen  Äejfel  7  ©tunben  lang 
ftu6gffod)t,  nachgeben  bd  geroolft,  gewafdjen,  in  freier  Cuft  abge- 
trocfnet, unb  im  Srocfenjimmer  bie  SBaare  für  ba4  23ei$eu  erwärmt 
unb  uollfommen  auögetrocf  net  wirb. 

Bereitung  ber  9>ottafcfjenrauge. 

Um  immer  einen  *8orratt)  oon  flarer  ^ottafcfyenlauge  ju  haben, 
werben  150  $funb  falireictye  9>ottafcfce  in  warmen  SßBajfer  gclofi ,  bie 
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helle  ?tufl6fung  in  ben  eaugenjrdnber  gebrockt ,  unb  footet  «Baffer  hin* 
jugegeben ,  baß  bie  fot>lenfduerliche  Äalilauge  22  ©rab  iBounie  jeigt. 
3n  biefem  3ui1anbe  läßt  man  fte  in  einem  füllen  Cocal  erfalten  unb 
einige  Sage  flehen,  um  biefrembartigen&al$e  audfrnjtallijtren  ju  faf* 
fen.  Unter  bem  Caugenflänber ,  ber  hochgeflellt  unb  3  3olI  oom  Söo-- 
ben  mit  einem  fernen  #abn  jum  ablaufen  ber  glüffigfeit  oerfe^en 
ift,  bejtnbet  fid)  eine  Äufe  oon  $annenbol$,  in  welche  bie  in  ©ebrauch 
gu  fe£enbe  Sauge  mit  S&ajfer  bis  auf  2  ©rab  Baume  gebracht  wirb. 

(Srfle  Operation.  Äu&fot^altenbe  Defbeije. 

3n  Ermanglung  oon  £chaffott)  furrogirte  tcf>  Äuhfoth  auf  fotgenbe 
SBeife:  2l6  9)?aß  (bieWaß  in  aüen  Operationen  ju  2  »TfnnMGBajferinhalt 
angenommen)  2  ©rab  jtarfe  Oelbeije  werben  in  einer  hölzernen  0tanbe 
mit  fo  oiel  £u(?fotf>  angerührt,  baß  baö  ©an;e  einen  $iemlich  birfen 
Brei  btlbet.  2>te  Äot^bei^e  wirb  burcr)  ein  metallene«  ®ieb  gefd)lagen, 
um  alle  gragmente  oon  @tro£  unb  anbere  Beimengungen  ju  befeiti* 
gen,  unb  bann  4  bid  5  Sage  freien  gelaffen,  moburch  fieineine  leichte 
©ä^rung  übergebt,  unb  einen  £od)fr  wiberlichen  ©eruch  oerbreitet.  3a 
fold)er  Befchaffenheit  jeigt  fte  fleh  wirfungfiooller  a\6  im  frtfc^  bereite- 
ten 3ujtanbe.  £ie  Äotbbeije  fejje  ich  immer  mit  alter  fc^on  gebrauchter 
OelbetV,  bie  mit  falifcher  Cauge  unb  SßBafler  auf  2  ©rab  gejiellr 
wirb,  an. 

(50  werben  }'e£t  60  9>funbHuile  tournante  mit  84  Waß  Äaltfauge 
10  ©rab  jtarf,  uub  ber  benötigten  Wenge  SBaffer  jur  Bereitung  ber 
Oelbei^e  genommen/  baß  biefe  256  3)?aß  im  ©anjen  beträgt.  £>a$ 
Oel  wirb  babei  in  bie  $ei&jlanbe  gebracht,  bie  9>ottafd)enlauge  auf 
2  ©rab  geftellt,  unb  portionenweife  unter  bejtänbigem  Schlagen  mit 
einem  Befen  ^iniugebradjt,  unb  jule^t  noch  fo  oiel  SBaffer  eingerührt, 
baß  bad  ©anje  bie  bezeichnete  Quantität  glüffigfeit  betragt.  3n 
Delbeije  wirb  nun  bie  &ot£bei&e  eingerührt ,  wonach  bie  ©efammt» 
maffe  für  bad  Beiden  gegen  470  9Waß  betragt. 

£>er£u£--  ober  ©djaff  ot  £  ifl  feiner  fchleimigen  Steile  we» 
gen  ein  guted  Wittel,  bad  Del  mit  ber  alfalifcfcen  glüjftgfeit  ju  oer-- 
einigen ,  fann  jeboch  auch  wegfallen ,  wo  man  bafl  gehörige  «Oer^dlt* 
niß  jur  alfalifchen  Sauge  nach  Befchaffenfceit  biefeö  ledern  auejumit* 
teln  oerjleht.  3n  folchem  gaü  wirb  ftatt  ber  Äot^beije  eine  reine  Del* 
beije  gereicht.  9?ur  ber  erjren  Beije  wirb  £ot£  $ugefefct,  alle  übrigen 
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werten  mit  reiner  Oelbetje  ober  Teijen  mit  fält&afttqem  SGBafier  gege- 
ben. Die  flot&beije  wirb,  weil  fie  Ificf)t  in  gättlnifi  übergebt,  jebed» 
mal  gau$  aufgearbeitet  und  bte  nad)  Dem  Teigen  m  Den  Schalen  ju» 
Hiergebliebene ,  wegqegoffen. 

Dad  TetVn  wirb  auf  fotgenDe  ®eife  t>errtd)tet: 

9>?an  »erteilt  lauwarme  Teige  in  Die  Tet'zfe&alen,  beijt  bte  ab* 
oerrocfiiete  unt>  erwärmte  SSBaare,  unb  gibt  nady  jebent  @tucf  wieber 
fo  oiel  frifetje  Tei;ezu,  alö  entzogen  würbe,  fo  Dag  ftir  Die  240®tticfe 
3eug  jule^t  alle  Äotbbeije  in  Die  Schalen  gebracht  tjt.  9?ur  bte  Äoth* 
betje  wirb  erwärmt  gegeben,  bie  Oelbetjen  biugegen  burd)  aOe  Dpe* 
ratioiien  hinburd)  falt  gereift.  @ie  erwärmen  ftd>  im  Caufe  beö  Ü5et» 
gena-  in  Den  ©cfcalen  »an  felbft,  burd)  bie  &in$ttgebr*d)ten  erwärmten 
3*uge.  Trrm  Teizetr  werben  bie  ©tiicfe  etwa«  atrteinanbergeblättert 
in  bie  Teizfcfcalen  mit  Den  Sauften  untergebr tieft,  eine  Minute  lang 
mit  ben  ipänben  gut  gef  neter,  bann  in  bieijöh*  gehoben,  nod)  einmal  mit 
bengättfren  untergebrticfr,  halb  herumgezogen,  niebergebrueft,  oo(Jenb6 
aang  herumgezogen,  auf  ben  SKingpfahl  gebracht,  mit  einem  ©inbe« 
bef$  audgewunben,  auf  bie  Safelgeworfen^  aufgefaßt  unb  burd)  einen 
Arbeiter  audgefd)lagen,  welcher  6  fceijer  bebienen  fann.  £>iefe  ü)?a» 
nipulation  ftnbet  bei  allen  Teiloperationen  hinburtft  auf  Diefelbe  ffieife 
fUtt.  Sttacb  folgern  Verfahren  beijt  ein  Wann  in  ber  (&tunbe  6  dtürfe 
3<uge,  unb  6  angebellte  Teiler  36  dtuefe  in  einer  ®tunDe, 
wofür  ein  'Arbeiter  jum  2Utffad>en  unb  Hudfehlagen  erforberlid)  ifl. 

9?adj  jebem  TeiV»  wirb  bie  SBaare,  wenn  bte  gange  ^>ar(r)ie 
Durchgearbeitet  ijl,  juerfl  in  freier  Cuft  abgetroefnet,  unb  nad)get)enb$ 
in  Der  SHöfrftube,  welche  für  (Sntweid)itng  Der  £>ämpfe  mit  33enti(a* 
toren  oerfet)en  ijt,  bei  einer  Temperatur  oon  50  ©rab  91.  gerottet, 
12  ®tunben  lang  in  folcher  S&ärme  erhalten,  unb  jebedmal  warm 
wie&er  in  Die  Teize  gebracht. 

Durcf)  Die  Terührung  mit  Der  Cttft,  ber  @onne  unb  bem  naaV 
hörigen  S»öf!proje0  erletbet  baö  Del  eine  53eränberung ,  inDem  e*  ftd) 
ornDirt  unD  in  folgern  3uftanDe  ftd)  auf$  3nn»g(*e  mit  Der  Taumwoll* 
fafer  oerbtnDet.  (Ed  itt  oon  Der  haften  2Bid)tigfeit,  Da§  Die  3euge 
»ad)  ber  &ot£-,  Den  Del*  unD  Cauterbetzen  immer  gut  abgeröftet  unD 
noch  Durchwärmt  Den  folgenDen  Terzen  zugeführt  werben,  weil  fonjl 
«n  zu  großer  fyeil  Der  öligen  «OerbinDung  iu  Dem  Tabe  abgezogen, 
unD  DaDurcfc  ein  fdjlechtee)  «Refultat  erzielt  wirb. 
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3n  ben  alfalifdjen  Oe(bet$en  tfl  bad  Oel  burcf)au6  nid)t  oollfom» 
inen  aufgelojl,  fonbern  nur  bermafjen  jert&eilt  enthalten,  bamit  eö 
fidj  nad>  längerem  @tet)en  bei  ongemeffener  Temperatur  nid>t  baoor 
trennen  unb  auäfdjeiben  fann.  (£ine  oollfommeue  ^eifenbilbung ,  wie 
man  fte  burd)  faufliföe  2Hfa(ien  erhalt/  würbe  fetue  fefte  93erbtnbun3 
mit  ber  33aumt»oUfafer  eingeben,  fonbern  ber  größte  Zfyeil  berfelben 
nujtfo*  weggewafd)en  werben.  2tuf  Die  unoollfommene  93erbinbung  lei 
Oeleö  mit  bem  Mfati  grünbet  ficr;  bie  ilnwenbung  ber  fo(>fenfduerlid)en 
2UfaIien,  benn  je  fo^Ienfaurer  fte  fnib,  um  fo  wirfungduollere  Oel« 
betjen  werben  für  bie  $ürfifd)rot£fdrberei  gewonnen.  Äauftifcfce  Ulfa* 
lien  taugen  titelt  für  Oelbeijen/  fte  liefern  nur  fd)led)te  SKefuItate. 
SBenn  ftd)  auf  ben  Oelbeijen,  naef)  ber  Arbeit  ober  einigen  Tagen  fle-- 
£en  ein  fogenannter  fHafym  (wie  bei  ber  9J?ild))  bilben  follte,  fo  wirb 
biefer  abgenommen/  gefammelt/  unb  burd)  Erwärmen  unb  3"fe£en 
oon  ©cfywefelfdure  bad  Oel  baraud  gefd)ieben,  weld)ed  auögewafdjen 
als  9?rennöf  benü£t  werben  fann.  ©iefed  ?ibraf)men  ift  oon  ber  gröfj* 
ten  2Bid)tigfeit  für  bie  9?ein£ett  ber  3*"9*  im  $3ei$en/  weil  burd)  bie 
©egenwart  bed3ta£m$  bie  baumiootlenen  ©ewebe  fett  werben  würben. 

3weite  Operation,  steine  Oelbei$e. 

(E6  werben  75  $>funb  Huile  tournante  mit  2  ©rab  ftarfer  Äali* 
lauge  unb  ^Baffer  jurOelbei$e  bereitet,  unb  bie  Jlüffigfeit  auf  470  SD?a§ 
gebraut.  SWit  biefer  jwei  ©rab  ftarfen  Oelbeije  werben  bie  3euge  wie 
oor&in  imprdgnirt/  bann  in  freier  Cuft  getroefnet  unb  im  fHdjtitmmer 
gerottet. 

©ritte  Operation.  Weine  Oelbeije. 

60  <pfunb  Huile  tournante  werben  mit  Äalifauge  unb  SGSaffer  jur 
jweigrabigen  Oefbeije  angemaßt ,  unb  bie  Rlüffigfeit  auf  470  «Wag 
geftellt.  2>ie  3euge  werben  bamit  eben  fo  wie  mit  ber  Äot&beije  befcan* 
belt,  erfl  in  freier  Cuft  abgetrocknet/  bann  im  Trocfenjimmer  gerofiet. 
(£d  berechnen  ftd)  nadj  biefem  ©erfahren  für  87a  g>funb  fBaumtvoll* 
&eug  1  9>funb  Huile  tournante  für  bie  3  Oelbeijoperationen. 

Cauter»  ober  alfalifcfce  SBaff erbetje. 

9?acfy  ber  britten  Oe(bei&e  folgen  bie  lauter*  ober  &'a flerbetjen/ 
oon  welchen  im  ®ommer  fünf,  im  SBinter  hingegen  fecfyd  gegeben 
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»erben,  wobei  nad)  berfelben  2trt  wie  bei  ben  Oelbeijen  manipulirt, 
getrocfnet  unb  9 erojtet  wirb. 

Vierte  Operation.  (Srjte  lauter  bei  je.  Die  oon  ber 
jweiten  unb  brieten  Operation  in  ben  95ei$fd)alen  übrig  gebliebene  Oef* 
beije  wirb  in  baö  anfa{jgefä§  gegeben  unb  mit  g>otrafd)enlauge  auf 
5  ©rab  geftellt.  Die  &ei$fd)aUn  werben  bamit  £ergerid)tet,  unb  nad) 
bem  erflen  gebeizten  ®tiicf  3f"9  ber  93erluft  burd)  fünfgräbige  S&eije 
erfejjt.  9?ad)  bem  ^weiten  @tücf  wirb  ber  93er(uft  burd)  blo^eö  SGBaf» 
fer  erfejjt.  Sttad)  lern  britten  £türf  wirb  bic  fdmmtliaV  SÖeije  auS  ben 
®d)olen  ausgeleert  unb  in  ein  eign  bafur  beflimmteS  @ef<S0  jufam» 
men  gefcfcüttet,  bie  ®djalen  auS  ber  flnfajjjtanbe  wieber  mit  fünfgrd» 
biger  Oelbetje  befdjicf  t  unb  auf  biefe  SSBeife  fortgefahren,  bis  bie  ganje 
tyartfcie  SSBaare  gebeizt  ijt.  Dur*  ein  foldjeS  «Qerfa&ren  bleibt  bie 
Söeije  in  ben  @d)alen  ftetS  $wifd)en  5  unb  8  ©rab  fielen,  unb  eS 
wirb  baburef)  ein  oie(  gleicheres  SRefuItat  erhielt,  als  wenn  weniger 
|>äujig  ausgeleert  wirb.  Die  k)3ermer)rung  bis  $u  8  ©rab  in  ben  ©dja* 
leu  entfielt  burd)  baS  flbjiefjen  ber  troefenen  fceije,  welche  nurober' 
fldcrjlid)  auf  bem  £aumwoU$eug  haftete  unbnidjt  txumit  innig  in  93er* 
binbung  getreten  iß. 

Die  auS  ben  ©dualen  genommene  Q3eije  toirb  wieber  mit  SOBajfer 
unb  ^pottafcrjenlauge  auf  5  ©rab  gepellt  unb  für  Cauterbeije  oer* 
wenbet. 

günfte  Operation.  3»eite  Cauterbetje.  ©an$  wie 
bie  vorige. 

&ed>Ste  Operation.  Dritte  Ca  ut  er  bei  je.  (Eben  fo. 
Siebente  Operation.  Vierte  Cauterbeije.  Sben  fo. 
2ictyte  Operation,  günfte  Cauterbeije.  Sben  fo. 
3m  SGBinter,  wo  fedjS  tfauterbeijen  gegeben  werben,  reicht 
man  bie  feiste  ganj  ben  anbern  gleicf). 

Degrdffiren,  (Einsangen,  SBalfen  unb  Saferen 

ber  20  a  a  r  e. 

(SS  werben  jwei  höljerne  ©fanben  jum  Degrdtfiren  hergerichtet, 
l'ebe  berfelben  für  120  @türf  Sßaare  nnb  für  jebe  8  #?a§  20  ©rab 
flarfe  Äalilauge  jum  Tllfaftftren  beS  SBafferS  oerwenbet.  DaS  falifjaU 
tige  tSBaffer  wirb  hanblau  gemacht,  bie  SBaare  in  bie  £inweid)jtanbe 
e'"9^°9«n,  mit  ben  güßen  eingetreten,  fo  baß  bie  glüfligfeit  über 
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ber  SßSaare  jle$t.  99?an  nimmt  bad  (Sinweicfcen  gemohnlicf)  Menbö  vor, 
lägt  übt r  9?ad)t  weichen ,  fernlägt  ben  anbern  Worten  auf  ben  9ting* 
pfar)( ,  winbet  aud,  fdjweift  am  glufj  ober  SBad),  £dngt  l1/»  bi* 
2  ®tunben  in  gfuß  ober&acf)  ein,  walft  unb  wafcbc  gut,  winbet  au$, 
trocfnet  erfl  in  freier  £uft,  unb  röflet  bann  im  $rocfen$immer  für  M 
©alliren  911t  ab.  3m  SBtnter  nimmt  man  nocf)  burd)  warmed  2Baj[<r, 
aud)  fann  in  foldjer  3a£re$jeit  bie  Operation  bed  2>egrdjfiren$  jwei» 
mal  vorgenommen  werben. 

2)ie  &wecfmäfHge  21u$fübrung  biefer  Operation  bient  ba$u,  alled 
uberfdjüjfige  Hlfali  unb  bad  nid)t  oollfommen  mit  ber  Söaumwollfaffr 
»erbunbene  ornbirte  Oel  wegjufdjaffen,  um  bem  ©alliren  unb  nad)$e* 
rigen  Älaunen  bad  gfetc^mdpige  Einbringen  $u  erleichtern ,  woöurtb 
allein  eine  gleichförmige ,  fd)öne  unb  bauert)afte  garbe  erhalten  wirb. 

Sie  SegräjTirbrü£)e  wirb  aufgehoben ,  unb  (um  21udfod)en  ber 
ror)en  SBaare  benujjt.  Senn  man  ©arne  $u  aoioiren  unb  roftren  £ar, 
fann  man  (Ter)  berfelben  ebenfalls  bebienen. 

©alliren  ber  Sßaare. 

£)aö  ©alliren  wirb  zweimal  oorgenommen.  gür  680  3>fuitb  93aum» 
wolljeug  werben  jum  erjren  ©alliren  25  $funb  fcftwar^e  älirppo' 
©alldpfel,  unb  25  $funb  ficilifdjer  0umacr)  oerwenbet.  ibeibe  wer&en 
für  fict)  mit  fo  otel  SBajfer  abgefocfot,  al*  für  240  ®tücfe  (Ealico  gliif- 
figfeit  jum  ©alliren  erforberltaj  ift. 

3ufammengegoffen  wirb  mit  ber  ©aflu*--  unb  @umacr)brttf)e  fo 
warm  gaflirt ,  alö  ed  ber  Arbeiter  mit  ben  Jpänben  erleiben  fann.  Di* 
erwärmte  $£aare  wirb  in  ben  ^cbalen  burcf)  6  Arbeiter  oerricfytet,  Me 
mit  ben  ipdnben  gut  burcfyarbeiten ,  einmal  oon  einem  (Snbe  jiira  an* 
bem  f>in--  unb  &erjie$en,  wobei  10  Minuten  für  jebeö  @tücf  3eug  %t* 
braucht ,  unb  ba&er  in  ber  (Stunbe  oon  jebem  Arbeiter  6  (Stüef  gdllirt 
werben  fönnen.  9?ad)  bem  2ludwinben  auf  bem  $ttingpfa£f  werben  &t> 
Beuge  auf  einem  hölzernen  Älo{j  auögefdjlagen ,  in  freier  Üuft  abgc 
trocfnet,  unb  im  $rocfen$immer  für  ba6  jweite  ©alliren  geröftet. 

2>urd)  ein  längere«  Ttufeinanberliegen  ber  gallirten  SÖBaare  wr 
bem  flbtrocfnen  entfielen  ofterd  bunfle  ober  fcrjwarje  Puftflecfen,  &i< 
ührigenö  nicrjtd  fcfcaben,  weil  (te  fidj  in  ben  nacfjfolgenben  Operatio» 
neu  wieber  oerlieren,  o£ne  9?ad)t£eil  für  bie  garbe  $urucfjulajfen« 
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(Sifenberü$rung  muß  beim  ©alliren  wie  bei  äffen  anbern  Operationen 
forgfam  oermicben  werben,  weil  fonjl  nad)  bem  ärappfdrben  fd)Warge 
gierten  gum  93orfdjein  fommen,  bie  burch  fein  Littel  me&r  gu  befeitt* 
gen  ftnb. 

3um  *  w  e  i  t e  n  ©  a  1 1  i  r  e  n  wirb  badfefbe  ©ewicfct  ©aüäpfel  unb 
@umad)  genommen ,  unb  bad  ©aüiren  wie  bad  erjie  9)?al  vollzogen. 
£ier  £at  man  befonberö  barauf  ju  achten,  baß  bie3euge,  wenn 
fte  in  ber  Cuft  trocfen  geworben ,  im  SK6|tgimmer  bei  50  ©rab  SÄ. 
tüchtig  gerojtet  unb  jtrofctrocfen  gang  burchwdrmt  bem  2l(aunbabe  guge* 
fü£rt  werben,  weil  fonfl  bie  ©allage  im  Pfannen  abfallen  unb  nad) 
bem  gdrben,  floioiren  unb  SHofiren  nur  eine  magere  unb  matte  garbe 
$um  93orfd)ein  fommen  würbe. 

Der  fupferne  Steffel  /  in  welkem  bie  ©affttdbru^e  bereitet,  unb 
gfeid)  ber  älaunauflöfung  warm  erhalten  wirb,  mißt  2  <3d)ii(?  2  Boll 
in  berSiefe;  ber  obere  Durchmejfer  betragt  2'/a®chu£,  ber  untere 
2  ©cfcu$.  <?r  ijt  oon  ber  ©röße,  baß  276  90?aß  ©alludbrü^e  ober 
Waunbetge  «Kaum  £aben,  bie  für  bie  ipdlfte  ber  $>art|)ie  SCBaare,  ndm-- 
lid)  120  ®tücf  e  Galico  gum3mprdgniren  erforberlid)  finb. 

«  Alaunen  ber  Sßaare. 

(5$  wirb  wie  bei  bem  ©aüiren  auch  jweimal  alaunt.  gür 
,    240  ®tücfe  dalico  ober  680  <pfunb  95aumwollgewebe  werben  114 
9Pf unb  reiner,  gang  eifenfreier  2llaun  in  heißem glußwaffer  aufgeläfi, 
„    unb  ber  2luflöfung  unter  unaudgefefctem  Umrühren  gur  Sfleutralifation 
'    ber  freien  ©chmefelfdure  beö  Waunö,  26  90?aß  22  ©rab  ftarfe  $otta> 
fchenlauge,  ober  fo  viel  berfelben  gugefefct,  baß  feine  2llannerbe  aud 
ber  2luflöfung  gefallt  wirb.  tD?an  bringt  je£t  fo  oielSGBajfer  pingu,  alt* 
bie  240  ^tücfe  ginn  zweimaligen  Durchnehmen  in  ber  glüjfigfeit  er* 
forbern,  unb  afaunt  hanbwarm  auf  folgenbe  Seife: 

Die  gaüirfen  Beuge  werben  bttrchwdrmt  in  bie  banbfaue  Xlaun< 
beige  gebracht,  unb  nach  jebem  @tücf  ber  SSerlujl  burch frifrlje  Alaun* 
auflöfung  erfefct.  «Nach  bem  Alaunen  unb  Auewinben  werben  bie  @tücfe 
oon  einem  Arbeiter  aufgefaßt,  au8gefd)lagen ,  unb  wenn  bie  gange 
$artt?ie  burchgearbeitet  tfl,  noch  einmal  wie bad  erjtemal  alaunt,  alö* 
bann  in  freier  £uft  abgetrocfnet,  unb  im  Srocfengimmer  bei  nur  tem* 
pertrter  Sanne  oollfommen  audgetrocfnet,  in  welchem  man  bie  3euge 
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12  ©tunben  lang  bei  geltnber  25drme  (18  btd  20  ©rab)  hdngen  löfit, 
unb  bie  Ventilatoren  öffnet.  SBenn  man  nad)  Verlauf  btefer  3*it  bie 
SÖaare  nid)t  gleid)  jum  Steinigen  für  bad  gdrben  oermenbet ,  wirb  fte 
abgenommen,  unb  aufgefaßt  in  einem  trocfenen ,  nify  erwärmten 
Limmer  aufbewahrt.  3m  abgetrocfneten  3«ffonbe  ifl  (ie  gelinbe  anju» 
füllen  unb  burcfcau*  nicfct  rauh  $wifcr)en  ben  Jpdnben. 

Sfceim  erjren  21(aunen  wirb  bie  Sßaare  in  ben  @d)afen  oon  einem 
(Snbe  jiim  anbern  zweimal  ^in>  unb  hergezogen,  beim  ^weiten  ?l(aunen 
hingegen  reicht  ein  einmattgeö  Jpim  unb£Bieber$iehen  aud.  3°  10 
nuten  alaunt  ein  Arbeiter  ein  ®tücf  (Sattco.  Söeim  flbtrocfnen  ber 
a(aunten  SEBaare  mufj  bie  gröjte  93orftd^t  beobachtet  werben.  (Jd  Dorf 
nur  in  temperirter  SGBdrme  vorgenommen  werben/  weil  $u  h<>he 
peratur  ber  $ertur  ber  Safer  nadjtfKtlig  ift,  inbem  ftcr)  baburd) 
ein  bed  3(aund  auf  bem  3*«gc  jerfr&t,  woburd)  ©cfcwefelfdure 
frei  wirb,  bie  in  ber  J?i(je  bie  ^flanjenfafer  mehr  ober  weniger  jer» 
frort.  Diefer  unangenehme  gall  ifl  fcfcon  in  mehreren  SHothfdrbereicn 
oorgefommen ,  ohne  bof  man  bie  Urfadje  be6  Übeld  erfannte,  wo  man 
ju  fagen pflegt,  »bie  SGBaare  ift  oerbetjt.« 

Steinigen  beralaunten  ©aare.  £)u  rcr)nehmen  im 

£  r  e  i  b  e  b  a  b  e. 

Die  alaunte  SÖaare  mufj  oor  bem  gdrben  möglid)ft  gut  gereinigt 
werben,  tamit  biejenigen  Maunthcildjen ,  treibe  ntc^t  mit  ber  gafer 
ivrbunben  ftnb ,  oollflanbig  weggefct)afft  werben,  benn,  wenn  Die 
Steinigung  nur  unootlfrdnbig  vollzogen  wirb,  oerbinbet  ftd)  baö  ^igment 
bed  Ärappd  mit  ber  frei  werbenben  2llaunbaft$,  frattpd)  mit  ber  innig  an 
bie  gafer abgefegten  ju  »erbinben,  fcfcwimmt  inbem  Ärappbabe  fytrm, 
unb  bie  garbe  bee  $u  fdrbenben  ©egenjlanbea  erfc^eint  unter  folcfjf" 
Umfidnben  mager  unb  wenig  bauerhaft. 

3um  Steinigen  für  10  ®tücfe  (Sattco  werben  4  'Pfunb  feingejio-* 
fjene  (Ehampagner-  ober  anbere  reine  eifenfreie  Äreibe  in  ben  ÄejfeC 
411m  35  @rab  91.  warmen  SBajfer  gebraut ,  bie  SBaare  über  ben  £a' 
fp?(  eingetrieben,  fcftnell  untergetaucht,  hin*  unb  wiebergebrebt,  "nb 
mit  ben  £dnben  breit  auöeinanber  gehalten.  90?an  reicht  brei  einfache 
Touren  über  ben  Jpafpel  laufenb,  nimmt  bie  SGBaare  herauf,  unb  legt 
fte  auf  einen  @chrageu.  2>em  ibabe  werben  auf$  S?eue  3  9>funb  Äreibe 
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nnjefejt,  unb  eine  $weite  $art$ie  Don  10  ®tücfen  auf  biefelbe  SSeife 
burcbgenommen.  2>ad  S3ab  wirb  jefct  abgefajfen  unb  für  weiter  burcf)- 
jun^menbe  SÖaare  frifch  angemaßt. 

83ei  biefer  Operation  binbet  bie  Äreibe  einen  fyeil  ber  uorhan* 
benen  ©djwefelfdure  bed  Waund.  9?ach  bem  Areibenbabe  wirb  bie 
ffiaare  im  glufj  gefd)ipeift ,  in  beu  SBafchrdbern  gut  gewafchen  unb 
jum  gdrben  hergerichtet. 

Ärappfdrben. 

SO?it  3udnahme  gan$  breiter  3euge  für  ^^owld  unb  Tafeltücher, 
Sei  weiften  a(d  9Rerinodbrucffabrifate  ber  b°<hj}e  garbengtang  oorand* 
jufejjen  ifr,  werben  gewöhnlich  für  %  (Eafico  auf  bad  $>funb  »aiim« 
»oüjeug  1  %bid  2  9>funb  Ärapp  für  $u  iUnminirenbecpurpurji$e  jumgdr* 
ben  geregnet,  gür  breite  glanjoolle  gabrifate  hingegen  2'/4  bis  2'/» 
$funb  guter  Ärapp,  wogegen  Wieberum  unirothe,  ober  bloß  mit  Sa* 
felfd)ioar$  gebrucfte  3*uge,  bad  @tücf  (Salico  mit  6  bid  6*/a  ^funb 
Äropp  türfifcfjrotb  gefdrbt  werben,  weil  biefe  bem  durchnehmen  in 
ber  dhlorfalffüpe  nicht  unterzogen  werben.  3e  weniger  Übrigend  Ärapp 
beim  gdrben  genommen  wirb,  um  fo  oorfichtiger  muß  beim  äoioi« 
ren  unb  9*o|tren  oerfahren  werben ,  um  eine  bem  3wecf  entfprechenbe 
flete  lebhafte  garbe  ui  erhalten,  bie  fich  jeboch  unter  folgen  Um|ldn* 
ben  nicht  für  illuminirte  *D?erinodfabrifate  eignet. 
Sur  10  ©tücfe  %  (Ealico  42  SÖrabanterellen  tfdnge  werben 

50  $>funb  2loignon--9>aIud'£rapp, 

20  $funb  (glfoflfer,  Jpolldnber  ober  <Pfdl$er  Ärapp  bejle  Dualität, 
2  \pfunb  gepuloerte  eifenfreie  Äreibe , 
Vjx  $>funb  @umach,  unb 

16  39?afj  Ochfenblut,  $um  20  ©rab  warmen  SBafler  in  bengarb- 
frffcl  Segeben,  alled  wohl  untereinanber  gerührt,  aldbann  mit  ber  an* 
einanber  gefnüpften  SGBaare  über  benJjafpel  eingefahren,  unb  fo  lange 
e«  bie  SSBdrme  erlaubt ,  beim  £in*  unb  SBieberbrehen  mit  ben  ipdnben 
forgfdhig  breit  audeinanber  gehalten  unb  gut  untergetaucht,  »ei  ftei- 
genber  Temperatur  wirb  bad  SÖreithaften  mit  b^ernen  ©töcfen  ind 
Serf  gefegt. 

2)ie  Temperatur  beim  Ärappfdrben  wirb  in  mdfjig  freigenber 
©arme  geweigert,  fo  baß  nach  "1%  ©tunben  bie  glüjfigfeit  jtim  ®ub 
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gelangt.  £te  $Baare  wirb  jefct  noc£  %  @tunben  lang  in  flarfem  8ub 
erwarten ,  bann  auf  ben  ipafpel  aufgewunben,  abgefeblagen,  im  gluffe 
gefcftweift,  in  ben  SÖafcbräoern  fo  lange  gewafctyen,  bid  beim  Tlu«* 
winoen  bad  SBaffer  rein  abfließt,  n>ieber  gefdjweift,  auf  fcöcfe  (um 
Abtropfen  gelegt,  unb  im  abgetropften  3uftanbe  $um  floioiren  gebraut. 

*Bon  ber  reichen  Dualität  beö  Ärappd  an  rerbfärbenbem^d' 
ment  £ängt  bie  @ätte  unb  £eb$aftigfeit  ber  garbe  ab.  SSBenn  Die 
Sßaare  im  Ärappbabe  %@tunben  gefacht  &at,  jeigt  ftct>  ber  ®rf)aum 
auf  ber  glüjfigfeit  wei£li$.  Diefee*  ift  nid)t  allein  ein  3*»d)<n,  bog 
bie  SBaare  alled  Pigment  aufgenommen  unb  bad  93ab  erfdjöpft  ifl, 
fonbern  aud?,  baß  bie  oorangegangene&einigung  nad)  bem  Alaunen  jioecf« 
mäßig  bewerfftelligt  würbe,  tnbem  ftd)  feine  alaunjjaltige  93op6  me^r 
trennen,  unb  bad  S3ab  verunreinigen  fonnte. 

21  o  i  v  a  g  e. 

gur  24  ©tücfe  %  (Salico  werben 
10  bid  12  $>funb  9>ottafd)e, 
8  <pfunb  gute  Ölfeife, 
8  2ot\)  3innfalj,  unb 

4  90?aß  ^ottafcbenlauge  oon  22  ®rab  »aume  ©tarfe  genommen. 

Sie  9>ottaf*e  wirb  juerjt  im  aoioirfeffel  in  bem  fub&eißen  Saf* 
fer  aufgeldf) ,  aldbann  bie  gefcfynittene  0eife  fcinjugebracfjt,  unb  mit 
ber  Ärücfe  fo  lange  aufgejtoßen,  biö  bie  ®eifegan$  {ergangen  uno  &«6 
®an$e  eine  ^omogene  gliijfigfeit  barflellt.  3e$t  wirb  oie  Kalilauge 
unb  &ulefct  bad  3tunfal$ ,  meld)e$  juoor  in  wenig  SEBafler  gelöft  un& 
bie  Trübung  burd)  wenig  @alpeterfäure  befeitigt  wirb,  £in&u  gerührt. 

3n  bie  fubfceiße  glüffigfeit  wirb  bie  SBBaare  auaeinanber  geblät* 
tert,  <3tiicf  für  £tüef  entgegen  uub  mitteilt  eined  ©toefed  unterge* 
taucht,  bann  ber  Äejfel  gefcbloffen,  unb  bei  jtarf er  (Spannung  ber 
kämpfe  unb  &o£er  Temperatur  gefod)t,  wo  bann  je  nad)  ber  3nten» 
fität  ber  gefärbten  ©tücfe  bad  Jloioiren  in  4,  5,  £öcbfteud  6  ©tun» 
ben  beenbigt  fein  wirb.  Sttacb  btefer  3eit  läßt  man  mit  Neuerung  naa), 
öffnet  ba$  ©entil  bed  Äejfelö,  bringt  falteö  SBajfer  bureb  ben  an$t> 
brachten  Trichter  £in$u ,  uub  wenn  bie  £>ämpfe  nad)ge(a|feu ,  öffnet 
man  ben  2)ecfe(,  nimmt  bie  SBaare  £erau$  unb  wäfcfct  fte  am  Slufi 
ober  SJac^  gut  auö. 
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9?ad)  bem  Hotoiren  jetgen  fid)  r)in  unb  wieber  bunfle  gierten  auf 
ber  SÖBaare ;  um  tiefe  &u  befeitigen /  werben  fie  furj  oor  bem  SRojtrrn 
mit  20  ®rab  jtarfer  9>ottafd>enlauge  eingenefct  unb  bem  SXoftren  un* 
terworfen ,  wonach  alle  bunflen  glecfe  oolifonimen  oerfchwinben  ,  bie 
rotr)e  garbe  ausgeglichen  unb  burd)au6  gleid)  nach  bem  fXoftren  erfd)et* 
nen  wirb. 

SBenn  bie  Qonfrruftion  ber  2lotoirfeffe(  richtig  unb  bie  Decfel  ber» 
felben  gut  gefchlojfen  ftiiö  /  fo  baß  bie  Spannung  ber  Dämpfe  bei  bret 
ätmofpt)ären  jufammengf galten  wirb/  fommen  bergleidjen  glecfe  weit 
feltener  oor.  &\t  werben  juiit  $t)eil  aud)  burd)  unregelmäßige  J?ei* 
$ung  bed  äejfeld  erzeugt,  wenn  fi<h  bie  2Baare  im  ^iebeu  nicht  rege!-» 
mäßig  bret)en  ober  wenben  fann. 

ER  o  f  a  g  e. 

3um  «Koftren  für  24  ®tücfe  %  Galico  für  bie  SWerinoefabrifa* 
tton  werben  8  pfunb  Olfeife  uub  14  Cot!)  juoor  in  wenig  SEBajfer  ge* 
löeted  3i"nfa(^,  welchem  2  Cotf;  ^alpeterfäure  &ugefe^t  werben/  ge« 
uommeu  X)ie  gefchmttene  ®eife  wirb  juerjt  &uni  Sßaffer  in  ben  fub-- 
$eißeu  Aeffel  gebraut  unb  fo  lange  mit  ber  Ärücfe  aufgetfoßen  ,  bid 
fie  i'oUfoinmeu  gelö|t  ift.  9D?an  gibt  jefct  bie  3innauflofung  &u  unb 
bringt  bie  2Baare  n  ie  beim  fleioiren  r)inein ,  fd>ltc0t  ben  Decfel,  unb 
fod)t  bei  jtarfer  Spannung  ber  Dämpfe  5'/*  bid  6  @tunben  ununter' 
brocken.  Die  Dauer  beo  9?oftren$  rietet  fid)  nach  ber  Dunfle  bed  gar* 
bentonö  ber  aviuirren  Saare. 

giir  eine  gleite  An$at>l  (Ealicowaare,  bie  für  ben  &$war£brucf 
benimmt  wirb,  werben  9  pfunb  Olfeife,  16  Üott)  3mnfali  uub  2  i'ett) 
©alpeter fäure  genommen  unb  im  Allgemeinen  %  biö  eine  ©tunbe  län- 
ger gefacht ,  weil  bie  SBaare  gewöhnlich  r)eUer  in  ber  garbe,  ale  für 
ütterinodfabrifate  oerwenbet  wirb. 

®owot)l  beim  Auiuiren  ale)  SHofiren  i|t  ed  oon  ber  größten  SGBid)* 
tigfeit,  eine  gleichmäßige  geuerung  ausüben.  Die  Decfel  ber  Äejfer 
muffen  gut  fdjließen,  fo  baß  außer  ber  »pfeife  feine  anbern  Dämpfe 
entweichen  föunen,  unb  lefctere  überhaupt  ftarf  gefpauut  fein,  beim  je 
tfärfer  bie  Spannung  ber  Dämpfe  itf,  um  fo  intenfioer  unb  lebhafter 
erfd)eint  bie  rott)e  garbe  nach  bem  Aoioiren  unb  SKo}iren.  Damit  burd) 
bad  (SmporfU-igeii  berSBaare  im  Äod;en  biefelbe  nicht  unmittelbar  ben 
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metallenen  Decfel  berühren  fann ,  wirb  jwifcften  bem  2)ecfel  unb  ber 
Ätrjfe (Öffnung  ein  weißed  baumwoüened  Zud)  gebogen. 

9?ad>  bem  SHofiren  wirb  Die  ©aare  gewafcfeen,  im  Safärabe 
gut  gereinigt,  wieber  gewafcfcen  unb  in  freier  Cuft  abgetroefner.  Um 
bie  rot£e  garbe  reefct  Reiter  fcfcarlacfyartig  ju  ersten,  wirb  bie  abge- 
troefnete  SBaare  eine  93ierte(jrunbe  lang  in  einem  fodjenben  Äleienbabe 
bezaubert,  ^ierfur  wirb  bie  2ßei$enf(eie  in  einen  £acf  oon  bunner 
Seinwanb  gebraut,  t>amit  (i*  bie  Äleienfafern  niefct  an  bie  SBaare  an* 
fangen  fonnen.  JHacf)  bem  £urd)ne$men  im  Äleienbobe  wirb  wieber 
gewafefcen ,  unb  bie  SBaare  fo  lange  auf  bie  »reidjwiefe  aufgelegt,  bi$ 
ber  £6djfte  ©lanj  ber  garbe  erreicht  ijr.  3m  ©ommer  fefct  man  (ie  je» 
boc&  nic^t  gerne  ben  Reißen  ©onnenfrra^fen  aud,  fonbern  pflegt  fte 
gew6$nlicr)  gegen  tfbeub  aufyulegen,  ben  anbern  SWorgen  wieber  weg» 
june^men,  unb  biefed  fo  lange  fort$ufefcen,  bi6  ber  beabfid)tigte3wtf 
erreicht  i(t.  3m  SBinter  muß  man  burdj  G&Iorbdber  unb  burefr  ecfcwt-- 
fe^  ober  ©alpeterfaurebdber,  aucr)  wo&t  3innbdber  bie  Cebfrafiigfeit  ber 
garbe  $u  er^en  fudjen.  Steinigen  im  Äleienwajfer  unb  Aufliegen  auf 
bie  SMeicfjwiefe,  ifl  not^wenbig  beifofdjen  3eugen,  welche  in  ber  @&(or- 
falffilpe  für  ben  Srucfartifel  SOferinoö  weiß  unb  blau  gea^t  werben. 

SurfiförotiK  garbe  wiberfle&t  fcer  £eife  beffer  al$  bad  gerotyn* 
lid)e  Ärapprot^,  jungegen  bem  @onnenlid)te  weniger;  auet)  fdjeinted, 
baß  beim  Surfifcrjrotb  bie  garbe  nicr)t  fo  tief  in  bie  $flanjenfafer  ein» 
gebrungen  ift,  wie  bie  garbe  DeS  Ärapprotfce,  fo  baß  ein  rurfifebrof^ 
gefdrbted  ©ewebe  buret)  Reibung  auefc  efcer  weiß  wirb,  alö  ein 
frapprot£e$. 

£&eorie  beö  £urftf$rot$fdrbcn0. 

9?od)  würbe  bid  je&t  feine  genugenbe  $r)eorie  bee*  Sürfifärotfr' 
fdrbenS  ermittelt ,  wir  fonnen  und  nur  oon  gewijfen  fünften  ber  orr- 
fdjiebenen  Operationen  einige  SKecrjenfdjaft  geben,  o£ne  alle  Umjldnbe 
umfaffenb  ju  erffären.  3ene  fünfte  bafiren  fid)  auf  bie  narfjfofgenben 
(Srftdrungen : 

1.  £)urd)baa2(uefod)en  oberen tfc^dten  werben bemfcauim 
wollenfioff*  bie  frembartigen  Steile  endogen,  welche  ficf>  ber  »efeilü 
gung  Ded  rotten  garbtfoffe  beöÄrapp*  wiDerfefcen ,  ober  fernem  ©lanje 
fc^abeu. 

2.  £>ie  Äot^beije  itf  jum  Oelingen  be$  ^ürfifc^rot^  ntd^r  fo 
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wichtig r  ald  man  er)ema(6  glaubte,  fie  bient  b(od  baju,  bad  DI  mit 
ber  alfattfd^eti  gliijfigfeit  beffer  $u  oereintgen ,  unb  fann  or)ne  SWacrV 
u)eil  weggelaffen  werben,  wenn  bad  gehörige  93er&dltniß  Der  Sauge 
nim  Dl  ermittelt  ifr.  Sie  frühere  Hnficfct  bed  H n  i  m  a  l  i  f  t  r  e  n  d  tmrcfc 
ben  Äotr)  beruht  auf  einer  vorgefaßten  Wenning,  welct)e  irrig  ifr. 

3.  £)a6D(en  ber  $aumwollwaare  bewirft,  baß  fie  beim  gär 
ben  mit  'Ärapp  eine  größere  Spenge  rotr)ed  Pigment  aufnimmt,  unb 
baburd)  eine  fattere  garbe  err)ä(t.  ©eölte  $aumwotfwaare ,  welcher 
mitteljt  3lfor)ol  it)r  Dl  entzogen  würbe,  unterfdjeibet  ficf>  r)infid>tlid) 
ber  SKefultate  beim  gdrbeu  aud)  nidjt  mer)r  von  ungeolrer  3Baare. 

2)ie  große  Sorgfalt,  bie  man  beim  Srocfnen  ölgebei$ter  Stoffe 
wwenbet,  r)at  jum  3n>ecf  bad  Dl  in  allen  $r)eilen  ber  <£flan$enfafer 
a>id)förmig  ju  jertr)eilen.  «et  bem  Srocfnen  an  ber  Cuft  muß  ber 
größte  $r)eil  ber  geucfctigfett  ber  Dlbeije,  womit  ber  ®toff  imprdgnirt 
ij} ,  langfant  oerbunflet  werben ,  unb  beim  Ötojren  in  ber  r)eißen  Sro* 
(fenjritbe  muß  bad  Xudtrocfnen  oollenbet  unb  bewirft  werben ,  baß  bie 
ölige  ®ubfran$ ,  welche  in  ber  Sßdrme  fltiffiger  wirb,  in  bad  3""<r* 
ber  oegetabilifctjen  gafer  bringt. 

£ad  Olioenöl  wirb  burcfc  bad  Mali,  bie  Stift  unb  geucrjtigfeit 
"  in  eine  befonbere  ®ubfran$  umgednbert,  weld)e  bann  ein  wefentli<t)er 
23e|lanbtr)eil brd  $ürfifct)rotr)d  wirb;  tiefe  @ubfrau&  vergalt  jtd)  gegen 
ÖQfmuö  neutral,  außerbem  entfielt  aber  auct)  Dlfdure  unb  SWarga- 
rinfdure. 

4.  2)ad  2>egrdffiren  unb  Steinigen  nacf)  ben  DIbdbern 
bat  jum  3wd,  aud  ben  größten  unb  offenften  3wifct)enrdumen  ber 
fcaumwollfafer  bad  Dl  wegjufcrjaffen,  welcfjed  über  bad  $ur  innern 
trdnfung  nötige  oorrjanben  ifr. 

5.  £ur<r)  bad  ©alliren  nimmt  bie  fcaumwollfafer  ©erbfdnre 
»ielleidjt  aud)  fallen  garbfroff  auf,  woburd>  mer)r  Alaun  unb  garb* 
ftoff  bed  Ärappd  befeftigt  wirb,  jtcr)  ba^er  &ör)er  ald  o&ne  ©allirung 
im  Ärappbabe  färbt.  3n  85e$ier)ung  auf  bie  SBirfuug  bed  ©allirend 
Pdlte  95 ob iq  u et  eine  £öd)ir  unhaltbare  .$npotr)efe  auf,  baß  ndmlicr) 
(in  in  ben  ©alldpfeln  urfprunglicr)  enthaltener  rotr)er  garbfroff  $ur 
§cf)ön$eit  ober  Sntenjttät  bed  erhielten  $urfifd)rotr)d  beitrage.  ?(uf  biefe 
^9pot^efe  leitete  ir)n  bie  in  wiffenfcr)aftlid)eripinftcr)t  inrereiTantefceob' 
Q*)tung,  baß,  wenn  ©aUudfaure  mit  concentrirter  «»djwefelfdure  in 
einem  Kolben  bigerirt  unb  oorftcrjtig  err)i|jt  wirb,  eine  rotr)e  garbe 
'tywgt  werben  fann. 

16 
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6.  Alaunen,  £a  bie  geölten  $$autnwolIjtoffe  nad)  (E  J  e  o  r  e  u  l 
außer  Öl  auch  2Kfalt  enthalten,  fo  jerfejjt  biefeS  Jllfali  Mann,  ober 
trag!  ba$u  bei,  gerbjlofffaure  X Jonerbe  ju  bilben. 

7.  »ei  bem  Durchnehmen  ber  a l au nten  SBaare  burch  ein 
Äreibebab  wirb  ot)ne  3weifel  auch  eine  tjeilweife  3*rfe£ung  beö 
Wann*  bewirft. 

8.  35ei  bem  Serben  mit  «Ärapp  oerbinbet  ftch  baö  Hli^artn  unb  auch 
ein  SJeil  be$  falben  garbfioffd  &rapp6,  mit  fetter®  u  b  jt  a  n  $ 
unb  gerb  (lof  ff  au  rer$  Jon  erbe.  2luch  entjält  bie  gefärbte  ffiaare 
nach  (EJeoreul  margarinfauren  Äalf. 

9.  2)ad  Dchfen  blut,  welche*  beim Ärappfärben  jugefefct  wirb, 
wirft  oermöge  feiner  großen  Spenge  Siweifj,  welche*  ed  enthalt,  wahr* 
fcheinlid)  auf  bic  2Crc/  baß  bad  (Stweißfichmit  ben  abftringtrenben  @ub* 
tfanjen ,  in  bem  $Jaß e  als  fie  (ich  oom  Stoffe  loSgeriffen  oerbinbet, 
fte  baburch  uuauflöelich  macht  unb  fte  alfo  oerjinbert,  anjie Jeno  auf 
bie  fd>on  gefärbten  SJeile  £u  wirfen. 

10.  SBeim  2(oioiren  wirb  ber  gefärbten  $Baare  alle  Schwefel* 
fäure,  bie  (id)  in  ijr  noch  oorjtnben  fann,  entzogen,  unb  wajrfcheinlich 
wirb  auch  bad  auf  bem  @toff  befeftigte  falbe  Pigment  ber  ©aüäpfel 
ober  bee  @utuach$,  fo  wie  baö  falbe  Pigment  beö  &rapp$,  nebft  bem 
SürfifchrotJ  frembartigen  fetten  €>ubfian$en  größtem Jeild  aufgelöft. 

11.  SBad  beim  SRof  i  ren  oorgejt  ijt  ferner  &u  fagen.  GJe- 
oreul,  berein  foldjeS  EKofirbab  unterfuchte,  fanb,  baßedauö  einer 
gliijj igfeit  unb  einer  f  e  e  n,  weißen/  in  berfelben  gleichförmig  fufpen* 
birten  glüffigfeit  belle Jt.  Die  glüffigfeit  war  bloß  SBajfer,  welche* 
faljfaured  unb  fejr  wenig  fojlenfaureö  Patron  aufgelöft  enthielt ;  bie 
fufpenbirte  ©ubflan$  bejlanb  au*  ölfaurem  unb  margarinfaurem  3tnn- 
ornb  unb  faurem  ölfauren,  nebjt  faurem  margarinfaurem  Patron 

Steuerlich  Jat  Cepfa  uf  bärget  Jan,  baß  man  aud)  ojne  2^on* 
erbeoerbinbung  eiu  jiemlic^  Dauerhafte*  SiirfifchrotJerJaUen  fann,  in« 
bem  bie  mit  Äali  oermifchte  Huflöfung  be*  Cid  befähigt  ifi,  fcaum- 
wollengarn  im  Ärappbabe  JellrotJ  $u  färben ,  welche  garbe  ftcf>  aber 
fogleich  wieber  abwafdjen  läßt/  wenn  bieC&arne  nach  bemgärben  nicht 
ber  Cuft  unb  ben  ©onnenftrajlen  fo  lange  audgefefct  werben,  bi*  fte  oö(> 
lig  trocfen  ftnb.  ^Bieber Jolt  man  tiefe  Arbeit  einige  3Ral,  fo  erjält 
man  eine  garbe,  bie  in  tjrem  2lu*fet)en  mit  SurfiförotJ  uberein* 
fommt. 

Sepfauf,  nach  oeffen  vereinfachtem  neuen  Verfahren  bnrch 
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eine  Äfriengefellfchaft  eine  Xtirftfd^rot^fdrberet  in  Sfturnberg  errietet 
würbe,  fleUt  eine  n  eu  e  fytotie ber Surf ifcrjrothfdrberei  oufv(£r nimmt 
an,  bog  ohne  £othbet>,  Öalläpfel,  §umach  unb  ©erbfroff  fchön 
unb  bauerhaft  Surftfchrotr)  gefärbt  werben  fonn ,  unb  bog  man  nicht 
nötfjifj  babe,  bad  £etjen  fo  oft  ju  wteberholeu,  fonbern  biefed  nur 
einige  üttale  ber  ©leichförmigfett  ber  garbe  wegen  $u  geben,  woourd) 
fein  Verfahren,  welched  übrigen*  geheim  gehalten  wirb,  in  ben  übri* 
gen  Arbeiten  (ich  auf  Sßafchen,  TUaunen,  Srocfnen,  gärben,  23a» 
fetten  ©eifenbab  unb  ffiafchen  befchra*nft.  3ur  (Erflärung  fetner  ^eo« 
rie  bezeichnet  er : 

1.  Den  etgenth  um  liefen  <&toff,  ber  bei  bem  gewöhnlichen  93erfah« 
rrn  burch  bie  vielen  DU  unb&alibeijen  unb  burch  bad  öftere  unb  ftarfe 
Srocfnen  auf  ber  Safer  erzeugt  wirb ,  mit  9tt  a  rg a  r  i  n  f ä  u  r  e. 

2  Den  rotten  garbfioff  bed  Ärappd,  nämlich  bad  Ärapproth 
unf>  ben  Ärapppurpur,  bie  allein  bie  rot^e  garbe  geben,  jtrapp« 
farbfioff. 

3.  Den  eigentümlichen  fd) leim  igen  eiweifjartigen  ®toff,  mit  bem 
ber  garbfioff  im  Ärapp  oerbunben  i(l ,  welchen  er  germentfäure 
nennt,  ©einer  Anficht  jufolge  ijl  ber  3wecf  bed  Ölend  margarinfau 
red  Äali  ober  Patron  in  bie  $oren  ber  Baumwolle  &u  bringen.  Diefe 
fterbinoung  wirb  am  beflen  auf  bem  3«"9*  ober  ©arne  fe(b|1  gebil* 
bet,  wobei  burch  bie  babei  fiattßnbenbe  3udbe$nung  ber  (ich  oerbin* 
benbeu  ©tojfe  bie  $>oren  erweitert  unb  baburet)  fähig  mad)t,  mer)r  oon 
ber  *8erbinoung  aufzunehmen,  ald  wenn  man  bie  fchon  gebilbete  93er« 
binbung  gleich  auf  bad  3^ug  ober  (Barn  bringen  wollte. 

Daö  Xrocf  nen  bewirft,  baß  bad  uberfluffige  SßBaffer  entfernt, 
bie  $>oren  wieber  gefchlojfen  unb  burcr)  SJeibeö  bie  Cöglid)feit  bed  mar* 
garinfauren  &ali  ober  Patron  in  t&affer  oerminbert  wirb 

Dad  Degräffiren  entfernt  bie  feiftgen  unb  öligen  $hf,k/ 
gnt  geölte«  3eug  weber  reined  Dl  noch  gewöhnliche  ober  alfalifche 
®eife  enthalten  barf. 

Dad  Alaunen  mit  2l(aun  ober  effigfaurer  $h"'"rbe  bewirft, 
baß  mit  ber  fauren  margarinfauren  &a(ibaumwolle  ^tponerDenfafj  in 
Kerbinbung  gebracht  wirb,  welched  ben  garbjfoff  bed  Ärappd  ansieht, 
ber  an  (ich  &um  margarinfauren  Äali  wenig  93erwanbtfd)afr  befi&t. 

»eint  garben  wirfennun  ber  Ärapp,  in  welchem  bad rothe^ig« 
ment  oornehmlich  mit  germentfäure,  gelbem  garbfloff  unb  Äalf  »er« 
bunben  sfl,  unb  bie  ^aumwoOenfafer,  welche  nach  bem  Alaunen  fau- 

16  * 
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red  margarinfaurea  Äaliunb  $£onerbefal$  enthält,  ber  2Crt  auf  etnan* 
öer ,  bafj  bie  germentfäure  fid)  mit  ber  Sfjonerbe  oerbinbet,  ber  an  fie 
gebunbene  garbftoff ,  bonn  mit  ber  überfc^u'jTigen  Stöargarinfäure  in 
*3erbtnbung  ttitt,  unb  jtd)  als  margarinfaurer  garbfloff  auf  ber  gafer 
feflfejjt.  Sin  anberer  $$ei(  bed  garbfloffäfejjtftd)  mecfjanifcfc  auf,  ober 
oerbinbet  ftd)  mit  ber  Sfjonerbe.  2)er  medjanifcfy  aufliegenbe,  fo  wie 
ber  mit  ber  S^onerbe  oerbunoene  garbfloff  färbt  baö  3eug  braun  unb 
ift  für  baä  Sürfifdjrotfc  $um  großem  Ü&eil  o$ne  9}u£en,  ba  nur  ein 
Heiner  £$eil  n ad)  bem  floioiren  feflge$alten  wirb,  ber  weit  größere 
hingegen  entfernt  würbe. 

2)ie  t rappgefärbte  Sßaare  enthält  nun  fauren  margarinfauren 
Äalifarbfloff  von  fdjön  rotier  garbe,  ber  ba£  tfoiuiren  auSfjält,  unb 
fermentfauren  $£onerbefarbfloff ,  ber  burd)  baö  floioiren  abge$o* 
gen  wirb. 

3>a$  ?(oioiren,  welches  $um  3wetf  £at,  ben  braunen  garb* 
floff  ju  entfernen/  unb  aud)  einen  &£eilbe6  blod  aufgelagerten  rotten 
nod)  mit  ber  9)?argarinfäure  unb  ber  gafer  in  fefle  53erbinbung  $u 
bringen. 

2)ad  Äali  ber  Koioirflüffigfeit  löfl  bteS&onerbe  wie  biegerment- 
fäure,  unb  ber  mit  beiben  oerbunben  gewefene  garbfloff  wirb  baburd) 
entfernt,  unb  e$  bleibt  bloß  margarinfaurer  Äalifarbjloff  auf  ber  ga- 
fer, welcher  baä  fd)öne  $urfifcfyrot£  barflellt.  2loioirted  unb  oollfom* 
men^ergeftelltea Surfifdjrot^  enthält  ba£er  fei ne^^on erbe  tnejr. 

3nbem  ftcf>  aber  bei  bem  tfuioiren  aud)  germentfäure  mit  einem 
££eil  &ali  beö  neutralen  margarinfauren  Äali  oerbinbet,  wirb  9)?ar-- 
garinfäure  frei,  bringt  mit  einem  ££eil  bed  auf  bem  3<*ug  medjanifd) 
gelagerten  garbjloffö  in  bad  3eug  unb  oerme$rt  bte  gärbung,  batyer 
beim  2lvioiren  nod)  eine  gärbung  ober  vielmehr  innigere  ©erbinbung 
ber  gafer  mit  bem  garbfloff  flattfinbet. 

£>a  ba6  Äafi  bie  S^onerbe  föft,  foerflärt  e$  ficf)  leidjt,  bog  ge* 
wö£nlid)ea  £rapprot£  feine  flarfe  Hoioage  oerträgt,  wenn  e$  ntd)t 
juoor  ®eifenbäber  erhalten  £at.  Der  bei  gewöhnlichem  £rapprot£  nur 
an  Sj>onerbe  gebunbene  garbfloff  wirb  ^abd  gelöfl. 

2Benn3  i  n  nfalj  in  ber  2loioirflftjfigfeit  ijl,  fo  oerbinbet  fid) 
germentfäure  mit  bem  Binnorpbut  jum  fermentfauren  3innojrpb,  ba« 
ald  Uid)t  im  Äali  lö$lic&,  fid) ebenfalls oon  ber  gafer  entfernt,  unb 
baburd)  bte  (Entfernung  be$  früher  mit  i£r  oerbunben  gewefenen  garb* 
floffd  bewirft,  3|?  <*&*r         ^alt  oor^anben ,  fo  löfl  ba$  $innfaure 
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Äali  audj  ben  rotten  gatbjloft  fe^r  leicht  auf,  ba£er  ed  Keffer  ift,  bad 
3innfal$  mit  wenig  Äalt  anjuwenben,  nadjbem  vorder  bie  braunfdr* 
benben  Sbeife  burcfc  eine  falifcfce  glufFigfeit  entfernt  ftnb,  au*  welker 
Urfacfte  man  aud}  bie  erfle  Aoioage  o^ne  3«nn  gibt/  unb  nad^er  beim 
^öftren  er(t  3i»nfalj  in  flnwenbung  bringt. 

©ad  aoioirte  unb  rofirte  3eug  befielt  nun  au$  margarinfaurem 
Äali,  Baumwolle  unb  garbfloff  ^at  aber  von  ber  ®eife  meifl  nod) 
überfc^ufftge  Äali*  unb  ©eifent^eife  aufgenommen,  welche  ber  garbe 
einen  bfduttdjen  $on  geben ,  ber  fidj  inbeffen  leicht  befeitigen  lägt. 

$<trfrettuita  fcet  fettttfel?  iittb  f>cllrotf>cn  (boppctrorbett) 
9Zoit(}c«2lfcrtaitopct  gefärbten  &anmtPoUeitßeti>ebe. 

2>iefe  bur$  unb  3u*uminationöanfbrucffarben  unter  bem  9ia* 
men  bo p p e  1  r  ot£e  «D?er  inodfabrif  ate  befannte  3euge  bilben 
ein  ausgezeichnet  fööned  $unjrprobuft  im  Gebiete  ber  2)rucffabrifa- 
tion,  welc^ed  aud  ber  Uni<21brianope(fdrberet  unb  Aufarbeitung  ber 
9)urpur$i$e  entfprojfen  ijl,  unb  mit  tiefen  in  ber  nddjjien  *8erwanbt- 
fcfcaft  fle(>t. 

<&tatt  mit  Alaun  gu  imprdgniren,  wirb  $ier  ejfigfaure  S$on* 
erbe  für  bie  örtliche  &inbung  bed  Ärapp  $igmenr*  jur  fcilbung  beö 
$urfifd)rot£  aufgebrucft,  wogegen  bie  falle  rofenrot^e  garbe  auf  ben* 
jenigen  ©teilen  erzeugt  wirb,  weldje  im  SWobel  cuSgefpart  unb  von 
e(figfauren  ${>onerbe  unberührt  bleiben,  weif  bie  ofimprdgnirten 
§toffe  fo  oiel  Anjiebungdfraft  jum  rotten  «pigment  ber  Ärappö  beft* 
Jen,  baß  fte  o£ne  $£onerbebafid  nad)  bem  gdrben,  Aoioiren,  SRo-- 
ftren  u.  f.  w.  ein  fcfoöneö  9*ofeurot£  ^urucfJajfen.  Auf  biefe  23e£anb* 
lung  grunbet  ftcf>  baö  ^rinjip  ber  £)oppelrot£fdrberei ,  weldjeö  auf 
folgenbe  SSBeife  in  Ausübung  gebraut  wirb: 

2)ie  wie  für  Uniturfifd>rot$  orgebeijte,  bann  begrdjfirte  unb 
ooUfommen  gut  gereinigte,  aber  nicbr  gallirte  äßaare  wirb  für  ben 
£anbbrucf  gemangf,  unb  für  bie  AufbrucfbajtS  folgenber  ®?orbant 
bereitet : 

27  $>funb  reiner  ooflfornmen  eifenfreier  Alaun,  werben  in 
40  ÜÄaf  SSBajfer  (bie  SWag  $u2<Pfunb)  gelöjr,  bie  freie  ®dure 

bed  Alaund  burd) 
3  q>funb  frnflallifirted  Patron  in  5  90?aß  SGBajfer  gelö|t,  neu» 

traliftrt,  unb  ber  Alaun  burcfj 
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88  $funb  &fei$u<fer  jerfejjt,  jufefct 
«  Ü»ag  dtot^oriabfuo  (oon  3  <j>funb  «Kot^ols)  fin&ugebracH 
bad  ©an$e  einige  @>tunöen  lang  gerührt,  Dann  erfalten 
(äffen,  wonad)  ber  Worbant  abgeffdrt  unb  na$  24  0tun= 
Den  oerwenbet  werben  fann. 

fcafid  für  ben  Hufbrucf. 

10  *)J?a&  SWorbant, 
6  90?aß  SBaffer  unb 

1  ÜÄafi  9tot^of$abfub  werben  mit  83/4  bi*  4%  g>fu  nb  @tärfe 
»erfocht,  je  nacfcbem  Da$  $u  brucfenbe  X>effiri  bünne  ober 
bicfe  flufbrutfbafid  erforbert,  unb  falt  gerührt. 
X>ie  Damit  gebrucfte  SSBaare  wirb  in  einem  erwärmten  3tramet 
bei  20  bi*  24  ©rab  <R.  SEBdrme  3  bi6  4  Sage  Jana,  aufgefangen,  ba- 
mit  ficfr  bie  SfonerbebafiO  mit  ber  $flan$enfafer  innig  oerbinben 
fann,  unb  barauf  in  einem  65©rab9t.  feigen  Äuffotfcbabe  gefiu> 
formet,  nadjfjer  im  glufl  gefd?weift  unb  tn  ben  SBafdjrdbern  mog« 
licfcfr  gut  gewafdjen.  X)ad  jtu$fot$en  fat  jum  3»»ecf ,  ba*  Söerbi' 
cfungömittel  *u  löfen ,  wefdjeö  burd>  baö  na<r)$erige  2Bafaen  j». 
gfeirfc  mit  ber  iitd^t  mit  ber  gafer  in  «öerbinbung  getretenen  »aft« 
gdnjlicfc  £in weggerafft  wirb,  beim  je  oollfommener  biefed  erfolgt, 
um  fo  reiner  unb  feuriger  erfdjeint  bie  garbe.  83eimÄur)fot&en  wirb 
bie  SBaare  <£tücf  fur@türf  einzeln  über  ben  Jpafpef  zweimal  r)tn  unb 
wieber  getrieben,  feraiiögenommen,  am  glu§  ober  23ad)  gtfpült  unb 
wenn  4@tücfe  beifammen  ftnb,  gfetcj?  bem  »afdjrace  übergeben  unb 
15  biö  20  gj?inuten  (aug  gewafäen. 

Ärappfdrben. 

£>ie  Ärappfdrberet  wirb  wie  bie  Unirot&fdrberei,  jebocr)  o$ne 
3«fo&  »on  @uma*,  indSßerf  gefegt.  Die  an&uwenbenbe  Ouautität 
oon  Ärapp  rietet  fict)  na*  ben  »ergebenen  (eisten  ober  föwercu 
2>ejTind  unb  tfeigt  für  ein  £tucf  %  (EaTtco  oon  3  bid  5  <J>funb  bef* 
fdben  unb  $war  in  einem  ^er&dltnifi  von  1  $£eil  Xoignon^alu* 
&u  2  i^eil  Jjwlldnber,  (SlfaiJer  ober  *pfdl$er*Ärapp,  mit  10  $>rocent 
treibe  für  bie  bret  festem  Vorteil,  unb  10  üttafl  «inbflblut  für 
10  etücfe  Galico  beim  gdrben.  »ei  breiter  föwerrrSßßaarefür  tfaf* 
unb  $afeftü*er  ober  90?eubl<mu(ier  wirb  na*  «Oerfdltnif  ber  »reite 
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Der  SBaare  unb  Schwere  bed  OTuflrrd  rner)r  Ärapp  in  Xnwenbung 
gebracht. 

fceim  gärben  ber  boppel  rotten  SBaare  liefern  »/,  Äoignon  9>a« 
luö  unb  Vj  Jpollänber  Ärapp  ein  ausgezeichnete*  9toth;  man  fann 
aber  aud)  ipollänber  Ärapp  mit  10  $>rocent  £reibeju|afc  allein  neh- 
men, welcher  ber  buufelroth*n  garbe  noch  mer)r  3ntenfitdt  ald3uig* 
non  3>a(ud  allein  gibt.  3*  feiner  unb  qualitätdreicher  bie  uerfchie-- 
benen  Ärappforten  beim  gärben  ber  boppelrotheu  3euge  angewenbet 
»erben,  um  fo  intenfiuer  unb  glanjooller  erfcheinen  bie  garben 

Sflact)  bem  garben  werben  bie  3euge  gleich  ben  unirothgefarb« 
ten,  gut  gereinigt,  abtropfeu  gelaffen,  unb  jum  2toiuiren  gebraut. 

2J  o  t  ü  i  r  e  11. 

Um  bie  boppelrott)  gefarbteSGBaare  befonbere  lebhaft  in  ber  gellen  ro* 
fenrotfcen  garbe  ju  erhalten,  aoioire  ich  10  ©tücfe  berfelbeu  mit 
14  Striefen  unitiirfifchroth  gefärbten  (Ealico  jufammen,  wobei  biefel- 
ben  Materialien  unb  biefelbe  3eit  mie  für  blofi e  unirottje  SGBaare  »er« 
»enbet  werben. 

91  of  iren. 

werben  10  €>tücfV  boppelrothe  3e»ge  zugleich  mit  14  ®tu- 
tfen  unirotr)en  nach  gewöhnlicher  21rt  rofirt.  9?ad)  bem  dioftren  er- 
faVint  befonberö  bie  ^ellrofenrot^e  garbe,  noch  mit  einem  fiarfen 
®tia)  inö  ©elbe  )'td)  neigenb ,  ber  fid)  aber  burd)  ?ludlegen  auf  bie 
5Bleid)wiefe,  bann  Durchnehmen  in  ber  (£t)lorfalffüpe  uoUfommen  ab- 
feejönt  unb  al*  partes  Gentifolienroth  erfcheint,  weichet  ben  &bd)j 
fttn  ©lau$  nod)  baburch  erlangt,  wenn  nach  bem  SBeiß*  unb  SÖlath 
äfcen  in  ber  (£hforfaIffüpe,  unb&urchnehmen  in  einem  Reißen  QSBajferbabe 
auf  bie  SMeichwiefe  aufgelegt  wirb ,  wobei  jeboch  t)eifje  ©onnenein- 
wirfung  uermieben  werben  mufj. 

SBenn  man  bie  hellrote  garbe  intenjtoer  unb  rotier  $u  h«b*n 
n>ünfd)t,  fo  wirb  bie  gebruef teSBaare  nach  beraÄuhfothen  nnb2Bafa)en  ab- 
getroifnet/  unb  mit  einer  2iiaunbafid  aud  einem  Zfyeii  gewöhnlicher 
iilaunbeije  mit  60  bie)  70  £t)eilen  SBafler  oerbtinnt,  ober  mit  einer 
bnrch  »trf  ©off"  oerbuuiiten  eifigfauren  $t)onfrl)e/  ö"f  ©runbir* 
mafchine  zweimal  fyintet  einanber  geflößt,  bann  ausgeflogen,  etwa« 
liegen  gelaffen  ,  auögewafchen  unb  gefärbt. 

7f itf  biefe  Htt  fann  man  auch  ölgebei$te,  begräffirtc  unb  gut  ge* 
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reinigte  Sßaare  o£ne  Tlufbrutf  in  allen  ^cfrattirun^n  Unirofen- 
rot£,  uub  $tvar  oon  bem  jartejten  (Zentifolien*  bid  in  ba$ 
tirffle  9tofrttrot^  erzeugen ,  wenn  bie  £&onbei$e  in  oerfdueben 
oerbünntem  3uflanbe  mit  Gaffer  angewenbet  wirb. 

%  lirf ifdjrotfr  mit  £>oppelrofa. 

3n  ®r)awl$,  $afeltüd)er  unb  boppelrot^en  Werinoemeublemu« 
jler  fann  man  and)  jwei  rofenrot^e  flbjhifuugen  burd)  ben  Hufbrutf 
beruorbringen,  wenn  in  bie  audgefparten  Dbjefte  eine  mit  ©nmmi  »er* 
bitfre  fctjwadje  effiglaure  S&onerbe  $ur  ©d)attirung  eingebrucft  wirb; 
woburcf)  $wei  rofenrot&e9hiancen  $um  SBorferjein  fommen.  Die  Driitf* 
bafid  $ur  (SntwicHung  be$  bunflern  9?ofenrotr)ö  befielt  in 
%  9)?afj  ejfigfaurer  $&onerbe  10  ©rab  SB., 
yi6  9)?aß  SRot^oljabfub  nnb 
1  Vi  ©ummiwajfer. 
£>iefe  Ö3nfid  wirb  fo  bünn  alö  moglicfc  gebrucft,  bamit  fie  ben 
gaben  burdjbringen  fann.  @owo£l  bei  bem  2krfa£renllniturfifd)rot$, 
ald  auctj  bei  X>oppe(rot^  nnb  ben  nadjfolgenben  violetten  Cifad,  ^pfirfd)-' 
bliitr)  nnb  onbern  S)rucffabrifaten ,  bnrc^  ben  2Beg  ber  Ölung  borat 
(teilt,  ijl  bie  9)?afi  giiiflftgfeit  $u  2  ¥funb  SSBajferin^alt  angenommen. 

£)<irfreUiittß  fcer  ittuminfrtett  3Rcrtttp$;& rucffalmf at*. 

3n  bie  ß  falle  ber  Werinoö-Srucffabrifate  gehören  außer  ben 
fdjönen  9>urpur$i$en  unb  ben prad)toollen  bop  p  elro  tr)en  $?e- 
r  i  n  o  6 ,  aucf)  bie  e  r  i  n  o  *  3  r  1 6  unb  3D?  e  r  i  n  o  *  2  a  p  i  ö,  an  wl 
crje  fi*  bie  äd)ten  Violette,  Cilaö,  ^>  f  t  r  f  id)  b  lu  t£,  ÄirfaV 
braun  unb  a  l  i  c  a  t  ö  Örunbfarben,  burd)  ben  SßBeg  beö  Ölbeijenö, 
färben  mit  Ärapp,  floiuiren  unb  JHofiren  r)ergejlellt,  bann  mit  'tip 
unb  iUuminirtergarbenau6fct)mucfun()  oerfe^en,  anfcrjliefjeu,  welaVi"-' 
fommen  eine  reidje  (Rollerte  ber  monnic&faftigften  2>rucfer$eugnijft  •» 
ber  3*ugbrucferci  barbieten. 

3ur  Örtlichen  (Sntfdrbuna,  ober  bem  SÖeißäjjen  unb  ber  Verfiel 
hing  djjblauer  giguren  im  farbigen  ©runbe,  oder  *iefer  fronen  2)riirf- 
erjeugniff*,  i|l  alö  bad  liefet igfte  bie  d$lo  r  f  o  Iff  üpe  $u  betraf 
ren,  neben  welcher  feconbär  eine  @d)menf-  ober  ttbfpülfüpe 
aufgehellt  wirb.  Sie  Gr)lorfalf-  ober  gntfdrbungöftipe  fcabe  id)  aud 
(£ictyenj)ol$  in  runber  ©ejlalt  auf  folgenbe  2lrt  anfertigen  lajfen. 
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Siefe  ber  Äiipe   7'/»  ®*ufr, 

2>ura)f*nitt  ber  obern  SBeit*     ....  4% 

Untrer  Durc&fönitt   4  » 

®tdrfe  ber  Jpoljbauben   3  3°U. 

Die  ®c$wenf<  ober  Äbfpülfiipe  au*  (Sic^ett^ol^  befifct 

eine  $iefe  von   5  ®d)uf>, 

Surdtfcfcnitt  ber  obern  2Beite    ....  4%  » 

Untrer  Durd)fd>nitt   4  » 

Dicfe  ber  Jpoljbauben    3  3<>U. 


SÖeibe  Äupen  werben;  bie  erfle  mit  6,  bie  $weite  mit  5  itarfen 
fifernen  Steifen  gebunben  unb  mit  einem  bauer^aften  firntfiartigett 
©teinfitt  lofurtrf,  um  bie  jerflörenbe  SßBirfung  bed  d frlorfalf«  auf  bad 
ipofy  abgalten. 

Überfirniffen  ber  Äupen. 

Der  DatKrtjaftigfeit  wegen  werben  bie  beiben  Ätipen  auf  nad>« 
flff>ftiDe  2lrt  Tafurirt.  3$  raffe  fie  $uerfl  inwenbig  mit  Srocfenöt  ober 
Cemenjtrnig  zweimal  auftreiben,  bi$  ba«  SpoU  fein  Öl  met)r  einju- 
jie&en  oermag.  2uf  biefelbe  Seife  werben  bie  Äupen  aud)  äußerlich 
angepriesen  unb  in  biefem  3"fta"be  an  einem  luftigem  Orte  fo  lange 
aufbewahrt,  bid  ber  Öluberjug  gan$  eingetrocknet  ift. 

3e£t  bereite  tcf>  einen  girnifj  au*  2  Reifen  an  ber  Cuft  jerfal-- 
lenen  Äalf  unb  1  $f)eü  jum  feinfren  $fter)l  gepuderten  Äiefel,  welche 
mit  $rocfenö(  $um  girniß  abgerieben  werben.  OTit  biefem  ®tetnfirniffe 
werben  bie  Äupen  innerlid)  erjt  grunbirt,  unb  nacf)  bem  gdii&(ic$en 
Stntrocfiien  nocf)  einmal  bamit  uberftrid)en.  53on  außen  fajfe  id)  ben 
53ot>en  mit  berfelben  99?affe  iweimal  übertünchen,  ©an$  auögetrocfnet 
ftellt  biefer  girnifj  eine  ftein^arre  Waffe  bar,  welche  ber  (Sinwirfung  bed 
Gfilord  unb  Grjforfalfd  auf  fange  3eit  am  beften  wiberfter)t. 

®teinerue£üpen  oe  rbienen  jebodj)  oor  allen  aubern  in  betreff 
ber  2)auerr}aftigfeit  einen  entfd)iebenen  53orjug. 

3  n  f  a  £  ber  (E  t)  I  o  r  f  a  I  f  f  ü  p  e. 

2>ie  2>arftellung  ber  (E&Iorfalffupe,  i£re  Unterhaltung  unb$u$» 
nmg  machen  baö  SEBidjtigfre  bei  biefer  2trt  gabrifation  auö,  unb  in 
i$r  ift  einjig  bie  Urfacfce  &u  fucfjen,  wenn  bei  gleichen  Vorarbeiten  bie 
^ufbrucfobjefte  nic&t  uoUfommen  conrour£a(tig  unb  rein  weiß  $um 
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Söorfdjein  fommen  Urfacrjeii,  bie  man  außer  ber  Äupe  fucfyt,  berufen 
nid)t  feiten  auf  (eeren  2lu$flüd)ten  beö  ©efd)dft6fu£rerö. 

Die  Gewinnung  bed  (££lorfalfö  fanu  burdj  mehrere  <8«fa&- 
ruiii)darteu  erlieft  werben  Um  trocfenen  (£r)lorfalf  $u  bereiten,  operirc 
ici)  folgenber  ©eflalt.  3ur  (£utwicfelung  M  (S^lorgafed,  um  fold)eö  an 
Äalffjnbrat  &u  binben ,  bebient  man  ficr)  am  beflen  beteiligen  groge» 
<&(a6ballond ,  in  benen  bie  fogeuannte  englifrfce  ^cfjwefelfdure  »erfen- 
bet  wirb.  3nr2(ufua^me  unb(£rivdrmungbieferä5aUonö  gebraucht  man  ein 
©anbbab,  wo$u  man  |lrf>  \1att  ber  0anbfapellen  gegoffener  eiferner 
Äejfel  bebient.  Die  Ballone*  werben  mit  einer  s)J?i|d)uug  von 

42  9>funb  trocfenem  £od>fal$, 

18  9^funb  feingefloßenem  fauerßoffreic^en  ^raunftein  /  beibe  gut 

unter  einanber  gemengt , 
30  9>funb  ^cfcwefelfdure  von  66  @raD$.unb 
30  $funb  SBajTer  berieft. 

Die  mit  biefer  9J?ifd)ung  gefüllten  Ballone  werben  auf  ben  £fi-- 
tentvanben  mit  ®anb  nur  fo  tyod)  umfd^üttet ,  alO  bie  angefüllte  Waffe  im 
hatten  jier)t.  SSBenn  bad  €>al$  unb  ber  93rauu jlein  zugegeben  fmb ,  jiiajt 
man  mit  einem  runben  ®tocf  eine  Öffnung  Dura)  bie  9J?ifcf)ung,  unb 
flerft  eine  einen  r)alben  3oll  weite  @laörö£re  bid  auf  ben  »oben  ort 
fcaUond.  9D?it  beut  ipalö  bee"  Ballone*  verbinbet  mau  eine  boppelte  unu 
felformtge  ©Ja6rör)re ,  welche  in  ben  3?etortenl;al$  beö  mit  £a(Fiue$( 
gefüUteu  @efä§e$  ge(>t.  Der  #al6  beo  JÖallond  fowofjl  alö  beOaudöftn 
Äalrgefäfje  r)ervorrageuben  9^etortenr)al|Vö  wirb  nun  mit  Äitt  timfegt/ 
unb  bie  verfilteren  (Stellen  mit  einer  im  SEBaffer  erweichten  SMafe  bidjt 
umwunbeu  unb  fjierauf  mit  «itibfabcu  verbunbui.  Durd)  bie  v*iinjajp 
rö^re  wirb  nun  in  ben  Ballon  in  3wifcr)euräumen  bie  mitSSBajfi'r  ver- 
büunte  unb  erfalti  tt  3cfjwefelfdure  eingegojfen.  97ad)  Verlauf  von  20  bid 
24  ^tunben  wirb  unter  ben  ÄeffeC  ein  fcrjwadKö  Äofjlt'ufeuer  $ur  (Erwar- 
mung be6  @anbbabed  gemacht.  (Sine  foldje  fe£r  gemdfjipfe  Säuerung  fe^t 
man  24  £rnnben  lang  fort/  wo  bann  baä  geuer  fo  verfidrfc  wirD,  baß  b« 
3n^alt  bf  6  Ballone  beinahe  jum  hieben  f  ommt.  9D?an  läßt  ben  Apparat 
nod)  einige  ®tunben  fielen,  in  welcher  3eit  bao  (£(>lorgaöentbunÖeu 
wirb,  unb  fid)  in  bem  uorgefe^ten  ©efajje  unter  3Bdrmeentwicflung  mit 
bem  Äalfmer)!  verbinbet. 

Den  mit  (S&lor  &u  fdttigenben  Äalf  muß  man  vorder  in  ein  f<i» 
ne0  Pulver  verwanbeln.  3«  &iefem  »efruf  wirb  ein  Jjaufen  frifa)  ge- 
brannter jtaff  mit  fo  viel  SBaffer  befprengt,  baß  er  ju  einem  etwa* 
feuchten  Pulver  jerfdüt,  welcr^eo"  man,  wenn  ed  erfaltet  ifr,  bura)  ein 
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$ra£ffkb  raufen  läßt,  um  ed  allenfalls  oon  Den  nocf>  titelt  verfallenen 
@eucfen  *u  trennen.  £>ae  ©efdß/  in  meiern  Die  «Jerbinbuug  M 
Gtylord  mit  Dem  Äaltynbrat  bewerfjrelligt  wirb,  itf  am  bejten  eingro- 
per  (leinener  $opf  ober  Jpafen.  3n  Die  «Witte  beffelben  fiellt  mau  auf 
Den  SÖoDen  Den  weitern  $£eil  eine«  gldferuen  Sttetorten&alfed,  Der  fang 
genug  ijt,  baß  fein  engerer  ^^ei(  noch  etwa«  auö  bent  ©efäße  r)eroor* 
rage,  unb  umf^üttetbiefen  «Ketortei^alö  mit  fo  oiel  verfallenem  Äalf, 
bi«  Da*  ©efdß  ooll  ijt.  9)?an  brüeft  Daö  £alfmef>l  mäßig  ftarf  mit  ben 
^dnbeu  nieber,  l>mit  eö  fich  beffer  fefct,  uub  füllt  ben  leeren  «Raum 
mit  &alfme$(  »oll.  Siefeö  brüeft  man  wieber  nieber,  fo  baß  $ule{jt 
«ine  gleichförmige  Oberfläche  gebilbet  wirb.  9?un  rü^rt  man  gebrann* 
ten  ®»p6  mit  etwad  SSBaffer  $u  einer  breiartigen  «Waffe  an ,  bebeeft 
Damit  Die  Oberfläche  bed  StalH  ungefäbr  V453oU  bief,  wobei  man  bar« 
fluf  *u  feben  hat ,  baß  Diefe  Decfung  inöglichll  gleichförmig  geflieht. 
2>iefe  ©opdbecfe  »erobert  Daö  Hudfrrömen  Ded  li'hlorgafed ,  welche« 
leicht  Durchgehen  würbe,  weil  bad  Äalfmehl  Durch  Die  SBdrme  9ttffe 
befommt,  Durch  welche  Daö  GJad  auöfUömen  fönnre.  3n  Ermanglung 
oon  ©npd  fann  auch  eine  Decfe  von  mit  SBaffer  angerührtem  biefen 
Äalfbrei  Die  @teUe  »ertreten,  £>a  aber  Die  Seele  »on  Äalfbrei  bei  bem 
fcroefnen  oft  9ti)fe  befommt,  fo  muß  man  Diefe  «Kifle  öftere  mit  frt* 
fchent  Äalfbrei  orrjheichen.  £>urd)  biefe  Vorrichtung  fann  fein  (S(>lor 
entweichen,  fonDem  eö  btnDet  ficr)  baöfelbe  »ollfommen  an  Den  Äalf. 

Sflacr)  beenbigter  Operation  befinbet  ftd)  Der  gefdttigte  ßhlorfalf 
im  untern  Sfreil  Deö  ©efäßeö,  wo  Daö  auö  Dem  Sntmicflungeballon 
tnreh  Den  SKetortenhal*  r)erübergeleitete  ©a$  mit  Dem  Äalf  $undch(t  in 
Krrbinbuttg  tritt.  Sie  ©npabeefe  wirD  abgenommen,  uub  Der  nicht 
»oUfommen  gefdttigte  oon  Dem  brauchbaren  G^lorfalf  getrennt,  welch 
festem  man  an  ber  garbe,  Der  leichten  3erfließbarfeit,  bem  rein  fchar* 
fen  nicht  bittern  ©efehntaef  u.  f.  w.  (eicht  unterfcheiben  fann. 

2>en  gefdttigten  oetwenbet  man  für  Die  (f&forfalffüpe,  Den  an* 
Dem  nimmt  man  ^ur  folgenDeu  Bereitung,  inDem  mau  t^n  &u  unterjl 
in  fcen  $opf  bringt.  Jpier  hat  mau  ^orge  tragen,  Dag  Die  @t  tiefe 
oöer  uifammenhdngeiiDen  ^j>ei(e  gehörig  jerfleiuert  werben,  weil  fte 
pch  fonft  nicht  mit  Dem  (£r>tor  fdttigeu  fönneu,  inbem  baa  @a$  feine 
feflen  etücfe  DurchDringt.  «ernachldßigung  Diefer  Sorgfalt  *ieht  oft 
Den  unangenehmenSall  nach  fid),  Daß  DieÄüpe  mit  nngefdttigtemSbtorfalP 
unbrauchbar  gemacht  wirD,  welche«  nicht  nur  oerJinDert,  Daß  Die  ge- 
färbten 3euge  in  einer  folchen  Äüpe  nicht  rein  weiß  entfärbt  werben/ 
fonbemauch  fchulbift,  baß  Daöfclau  mehr  ober  weniger  jerflört  wirD, 
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Den  gut  gefdttigten  G&lorfaK  bringt  man  in  mehreren  ein^elnra 
Portionen  in  einen  Äübel,  »erreibt  t£n  mit  et wae  (altem SajferM 
einen  fernen  ©töfjel  &u  einer  breiartigen  glüjftgfett  /  bie  man  M 
ein  ©panfieb  in  bie  (Sntfdrbung6füpe  fluttet.  Die  in  bera  ;n; 
rutfgebliebenen  un$erriebenen  @tücfe  bringt  man  wieber  in  ben  Ä 
um  fte  auf  ein  «Neue*  mit  SßBaffer  mittelf!  be«  ©tögele  ju  -jemi 
ben  u.  f.  iv. 

Der  obige  3ufammenfa{$  lieferte  mir  fletd  ein  SÄefultat  w 
27  $funb  oottfommen  gefdttigten  trocfenen  (E^lorfalfd.  SSBennufyta 
gntwuflungdballon  jlatt  mit  Äocfjfafj  unb  ®d)ioefelfdure  mit 

20  9>funb  iöraunflein  unb 

60  ^pfunb  ^aljfdure  oon  22  ©rab  fcaume  befdjicfte,  er$i<ltü 
eine  2tuöbeufe  von  24  ^funb  oollfommen  gefdttigten  tut 
nen  (S^lorfalf. 

Den  flüfftgen  (Sr)Iorfalf  bereite  id)  auf  fofgenbe  2ln.  3*^ 
fcfcicfe  ba«  SRifcfyutigöfag ,  weldjed  350  9>funb  9Ba(fer  enthalt, 
15  q>funb  £a(f  jur  Äalfmifd)  bereitet  unb  fdttige  ben  Äalf  auf  ^ 
SBeife.  Der  Apparat  für  bie  Darflellung  bed  liquiben  (E^Iorfalfs  i? 
gan$  berfelbe,  wie  icfei^n  in  meinem  SBerf  über  baö  )Öleid[)en  anjH*: 
£abe.  Die  fic$er|te  $>robe  ber  Sättigung  beö  liquiben  Qtyforfi^ 
wet|l  ftd)  babura),  bafj  ein  mit  Äfcweifj  bebrucfted  fürfifdjrot^ 
reö  grecfdjen  in  3eit  von  4  bie  5  Minuten  oollfommen  ojwk* 
touroerfefcung  weiß  erfcfceint,  in  welcher  Söefcfyaffen  £eit  er  in  tidp 
falffüpe  gebraut  werben  fann. 

Die  (gntfarbungöfiipe  fefce  id)  gewö^nlid)  mit  $wei$^i|tr 
Iiquibem  unb  ein  em££  eile  con  er  et  e  m&fylov  falf  au, 
ju  id)  20  gdffer  be6  erflen  unb  10 Operationen  be$  le|tern  notfäk 
be,  um  biefelbe  $u  füllen  ,  unb  ber  glüjfigfeit  eine  @tdrfe  oon  7©f;1 
Söaume  &u  erteilen.  @oUte  biefelbe  im  (Entfärben  ftd^  nid)t  ocll)^ 
big  jetgen,  fo  laffe  id)  4  bid  5  ipdfen  gefdttigten  (E^lorfalf  iwit'r 
angegebenen  Operationen  in  bad  (E&lorfafj  bringen,  unb  fo  langet 
einflreidjen ,  bid  lefjtereö  barin  oerwaltet,  um  bie  nocr>  niefct  »eilig rr 
ber  (Sntfdrbungdfüpe  gefdttigten  <£&forfalft£eiId)en  $u  neutrolip»« 

&duflicr)er  troefener  Gf>lorfalf,  wie  er  im  £anbel  oorfommt/  uD>; 
oermöge  feined  (Behalte  an  unjerfejjtem  Äalf  ntd)t  für  fia)  Jun,®: 
brause  einer  Gntfdrbungöfüpe,  Taft  ft$  aber  leidet  bafür  ^erriebfm 
wenn  er  in  faltem  SSBaffer  ju  SÖrei  geflogen  unb  mit  ^inreidjtn^ 
Saffer  tn  bad  <E£lorfalffajj  gebraut  wirb.  £ier  Idgt  man  je$tf*rlf 
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G&lorga*  einflromen ,  bie)  ein  mit  Üfyweif  gebrucfted  turfifchrothee* 
gfecfc^en  in  4  btd  5  Minuten  o£ne  (£ontouroerle£ung  in  abgelajfener 
Jlüjfigfeit  oollfommen  weig  erfcheint.  Auf  biefe  ©eife  ben  trocfenen 
fduflicben  Gtylorfalf  behanbelt,  läßt  er  fid^  eben  fo  gut  a(d  ber  felbjlbe. 
reitete  jum  Knfejjen  unb  gortfu^ren  ber  gntfärbungftfüpe  oerwenbeu. 

SHach  bem  täglichen  Entfärben  wirb  bie  Äüpe  jeben  2lbenb  mit 
frifchem  G^lorfalf  gefpeiji.  @ie  wirb  nach  einigem  ©ebrauch  anforde*' 
raeler  in  gunehmenber^rogreffion  fleigen,  unb  $war  and  bem  ©runbe, 
weil  fich  in  golge  befl  (Entfdrbunge)projeffee  fafjfaurer  Äalf  bilbet,  ber 
bad  fpejiftfcrje  ©ewicht  berfelben  vermehrt.  (Ed  (aßt  fich  bafcer  in  bie' 
fem  gade  bie  eigentliche  ©tärfe  nicht  mehr  oollfommen  bejlimmen.  Sin 
$^eil  fal$faurer  Äalf  wirb  auch  burch  bie  ©afifdure  gebilbet,  bie  bem 
bunfeln  unb  gellen  fclau  bei  bem  9fterinodartifel  jugefejjt  wirb. 

Die  beften  Äennjeichen  einer  guten  (gntfdrbungefupe  finb,  wenn 
bie  glüjfigfeit  fcr)ön  flar  in*  ©rünliche  fcbillernb  itf,  fo  baß  man  bis 
auf  ben  S5oben  fe&en  fann ;  wenn  fie  auf  ber  3unge  einen  föarfen 
flüchtigen  ftteij  macht,  ofynt  einen  bittern  Öefchmacf  jurücfjulajfen, 
unb  wa$  eigent(id)  ba$  J?auptfenn$eichen  ijl,  wenn  innerhalb  lang* 
jlenö*  fünf  Minuten  bie  $um  (Entfärben  bebrucften  ©teilen  beö  Sür-- 
fifd)roth*3  blenbenb  weiß  mit  fcharfen  Monteuren  jum  93orfchein  fom- 
men,  ohne  baß  baö  SKott)  angegriffen,  im  ©egentfeil  baflfelbe  ferner 
ale)  juoor,  erfcheint. 

Dura)  bie  Cänge  ber  3*it  unb  oiele$  Entfärben  äubert  fich  bie 
grünlich  fdjeinenbe  garbe  ber  glüjfigfeit  nach  unb  nach  in  eine  mejr 
gelbliche  um.  SBirb  julefct  bie  gelbe  garbe  oorherrfchenb,  unb  entwicfelt 
(ich  ein  etwad  freerjenber  ©eruch  beim  (Entfärben,  fo  ifr  ed  ein  3««h*n, 
baß  bie  Äüpe  auögebient  unb  eine  frifche  angefejjt  werben  muß.  Die 
Jlüjfigfeit  ber  audgenu£ten  Äüpe  oerwenbe  ich  nttt  vielem  SBajfer  oer» 
bünnt  jum  SBeißbleichen  folcher  SÖaumwoUwaaren,  bie  weiß  bleiben 
ober  audfcfclieglich  für  ben  tfpplifationSbrucf  gebraucht  werben.  (Eben 
fo  wirb  auch  &t«  glüjfigfeit  ber  ©chwenffüpe,  welche  öfter«  auögeleert 
wirb,  jum  bleichen  oerwenbet. 

Die  in  ber  (S^lorfalffüpe  $u  entfdrbenbe  SBaare  wirb,  wie  in  ber 
3nbigoblaufärberei,  auf  @ternrat)men  gefpannt,  in  bie  aufgerührte 
trübe  Slufftgfett  eingefenft,  nach  bem  (Entfärben  in  ber  ©chwenffüpe 
obgefpült,  abge^afpelt,  eine  ©tunbe  in  glujj  ober  fcach  eingehangen, 
gut  gewafchen,  burch  ein  falted  fchwefelfauree3  05ab  paffirt,  wieber  ge» 
Waffen,  aufgefangen  unb  abgetroefnet.  3*1  manchen  gäUen  werben 
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bte  fo  ausgearbeiteten  9)?  er  in  od  au  er)  auf  bte  ^letc^miefe  aufgelegt, 
jebocr)  ber  @onne  entzogen ,  woburtr)  bie  hellblaue  garbe  einen  oorjüg» 
liefen  güfter  gewinnt.  «Dran  pflegt  berg(eicr)en  SEBaare  auflegen, 
wenn  bie  ®onne  tyrem  Untergänge  na  Je  i(l,  lägt  |ie  bte  9?aci)t  über 
liegen,  unb  £ebt  fie  ben  andern  S0?orgen ,  wenn  fte  troefen  geworben/ 
auf,  bad  IRieberfegen  fann  noer)  einige  Sttate  wieber$o(t  werben. 

&aö  ?(ud(egen  auf  bie  SBBiefe  unb  2(btrocfnen  auf  biefe  Seife 
gefcr)ie£t  oorjüglicr)  bei  foIer)er  SEBaare,  bie  bunfelblauen  £)rucf,  ber 
®tr;war$  bittet,  ent&äft,  welche  man  auf  ber  SMeicfce  abtroefnet,  um 
ba8  2ibruf}en  ber  garbe  ju  oermeiben,  weldjed  befeitigt  wirb,  wenn  bie 
SBaare  einmal  troefen  ijr,  inbem  fo  abgetroefnete  SBaare,  felbfl  bura) 
wieber$ofted  3u6wafd)en  unb  Ttudwinben,  nicr)t  mef)r  abfärbt.  3* 
dfter  unb  fraftlofer  bie  Sntfdrbungöfüpe  wirb,  um  fo  leidjrer  16(1  jid) 
bte  bunfelblaue  garbe,  wenn  bie  SBaare  in  söaer;  eingegangen  unb 
nadjge&enbd  burcr)  bad  fcrjwefelfaure  fcab  genommen  wirb.  3eig(  |i<i 
biefer  Sttacr)t£eil,  fo  muß  fet>r  be&utfam  im  SQSafcr)en  unb  Hudfegen  auf 
bte  SMeidjwiefe  »erfahren  werben. 

3ur  93erftnufict>ung  füge  tct>  eine  @ca(a  bei ,  nacr)  welcher  ber 
2lnfa(j  einer  (£r)lorfalffüpe  unb  ber  gortgang  im  gdrbeu  bid  jum  <Sr* 
fdjöpfen  berfelben,  fo  wie  bie  21n$ar;l  ber  0nicfe ,  bie  Htau^  entfärbt 
worben,  genau  $u  erfe^en 

2tnfa|j  ber(S$Iorfalffüpemit20  gdjfern  liquibem  unb 
lOSopfen  concretem£f>lorfalf.3mCaufe  be$(£ntfärbung6uerfar)ren$  wür- 
ben berÄüpe  nacr)  unb  nacr)  gereicht,  190gdjfer  Iiquiber  unb  100  Zöt 
pfe  troefener  Qtyforfalf.  93on  Seit  $u  3<it  ließ  icr)  mit  ber£rücfe@ß£ 
aud  ber  Äüpe  £eben ,  wefdjeS  jeben  Sföonat  einmal  wieberfroft  würbe, 
®tüef  e,  welche  in  ber  Äüpe     5/4  breite  48  (Jllen    :/4  breite  20  @tab 


entfärbt  würben : 
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lange  $ücr)e(waarr. 
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3n  0umma  jufammen  gebogen  6169  @tücfe. 
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93om  Anbeginn  biö  $um  <£nbe  Der  Entfärbung  würben  mit  ber 
gewonnenen  ^cfjwenfflüffigfeit  unb  ber  jufefct  mit  otelem  SBaffer  »er; 
fönrieftten  e&IorMfflüjfigfeit,  nacfcfolgenbe  baumwollene  ©egenftanbe 
weiß  gebfeidjt. 

iöaumwolleiie  ©ewebe  oerfd)iebener  «reite  unb  Sange  4430  ®tütfe, 
JÖaumiooU  ©arnc   2890  <£funb. 

3Darf?e0itit(j  fcer  einfachen  ttttfe  hoppettotfyen  $itrpttr§i3e 
in  mehrfarbiger  «HttSarbetruna,. 

2>ie  2(ufbrucffarben ,  welche  bei  tiefen  interejfonten  Drutffabri* 
Paten  in  ber  (E&Iorfalffüpe  eutwicfelt  unb  befefligt  werben,,  befielen: 

A)  3"  ber  SH ef er o e  für  ben  weißen         ober  <5nt« 

farbungabruef. 

B)  3n  ber  blauen  Ä£referoe  für  ein  (>eUe$  23fau. 

C)  3n  bem  bunfelblauen  Hufbrucf,  welker  auf  bem 

rotten  3euge  @cr)war$  bilbet. 
*»'i  allen       unb  2lufbrucffarben  ijj  wie  in  ber  ©efammtfabri* 
Patton  be*  Sürfifcfjrot&ö  überall  bie  9ftaß  $u  2  $funb  2BajTerin£aIt 
angenommen. 

A)  2)ie  weiße  S^referoe  für  ben  £anbbrutf  wirb  je  naeft 
*cn  oerfd)iebenen  Lüftern,  balb  mit  Sragant,  balb  mit  ©ummi,  $in 
iuO  wieber  and)  mit  ©tärfe  oerbieft  in  Hnwenbung  gebraut.  Die  3u* 
fammenfe|ung  berfelben  befreit  in  Jolgenbem  : 

a)  «Beige  2lefrr«fer»e  in  $raa,an!&eroirfiina,  für  Den  Jj>  an  t>* 
Drutf  auf  unitürfifftrot^e  TS  a  a  r  e. 

10  Wag  SBaffer  werben  £eig  über 
24  9>funb  ©einfteinfaure  gegojfen,  naa)  ber  äuflofung 
J2  q>funb  weiße  ^feifenerbe  unb 
l'A  ¥funb  jiim  fetnflen  9&?ej>l»uluer  geflogener  Tragant 
r)in$ugerü$rt  unb  in  einer  fupfernen  SHeibfdjale  mit 
fupfernen  Äugeln  $um  feinden  @aft  abgerieben ;  bie 
Mügeln  unb  bie  0cr)ale  werben  mit 
2  3J?aß  Saffer  abgewafcr)en  unb  $ur  CEnTeoage  gebraajt. 
8"r  ben  2>rucf  wirb  bie  tf&referoe  mit  fcr)wefelfaurer  Snbigoauf- 
lofung  geblenbet. 
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b)  2B  e  i  ß  e  2eferrfrr»e  in  (Sumtniverbitfuna- 

27»  9>funb  SGBeinfteinfdure  werben  iii 

2  <pfunb  fairem  ©ajfer  aufgelöfl,  bomit 

1  Vi  9>funb  ^feifenerbe  angerührt  unb  ba$  ©anje  mit 
20  Üotfc  gepulvertem  ©ummi  verbicft. 

c)  SBeiße  Ttefereffrve  in  @tarfct»frbicfung. 

6  ^Pfunb  SBoffer  werben  mit 
24  ?ot&  @tdrfe  verfocht,  falb  faft  gerührt 
6  $>funb  feingepulverte   SBeinjreinfdure  j>in$ugebraa)t, 
aldbann 

3  q>funb  $feifenerbe,  welche  juvor  in 

3  $)funb  SÖajjer  eingeweiht,  bamit  verrührt. 

93ei  boppelrotfen  $u  rpurjt'ien/  wo  bte  weiße  ${*refew 
auöfdjließlid)  nur  auf  Jpellrot^  gebrucft  wirb,  wenbet  man  me£r  ver- 
fcfcwddjte  weiße  ?ljjreferve  an,  bie  weniger  SBeinfleinfdure  entölt. 
Sie  weiße  ijjreferve  muß  bei  bem  einen,  wie  bei  bem  anbern  gabrifat, 
in  einem  trocfenen  £>rttcfjimmer  bei  einer  fteten  Temperatur  von  20 
biö  22  ©r.  SR.  gebrutft,  glei^  nacf>  bem  Drucfen  in  ein  3immer  von 
berfelben  3Bdrme  aufgefangen,  unb  barin  fo  lange  getanen  werben, 
bi$  bie  bunfelblaue  unb  nadjgefenbö  bie  hellblauen  garbenobpufungm 
eingebrucft  werben ,  weil  bie  geringjre  geud)tigfeit  in  ben  Hrbeitdjlu- 
ben  verurfacfct,  baß  bad  SBeiß  unb  JpeUMau  bei  ber  (Sntwicflung  in  ber 
<Ej>Iorfalffü>e  bie  fcfyarf*  (Eontour  verliert  unb  bad  Steffin  utc^r  rein 
&um  ©orfdjein  fommt.  9?ur  nad)  biefer  not^wenbigen  SÖebingung 
fdjtljjt  bie  weiße  SReferve  and)  ba,  wo  bunfel  ober  feUbfaue  garbe  da- 
mit in  JÖerttyrung  fommen,  unb  wirft  biefe  ab,  fo,  baß  weiße  Objeft* 
unter  biefen  garben  jurucfbfeiben. 

$Hac&  jeber  ginbrucffarbe  pnbet  bad  gelinbe  2lbtrocfnen  wuttt 
flatt,  wefdjed  vor  bem  2>urdE>ne£men  in  ber  (E^Iorfalfrupe  wieber^lt 
werben  muß. 

&ad  Sßeißdfcen  in  ber  (££Iorfalffüpe  grünbet  fi$  auf  bie  3w 
fejjung  bed  (Eflorfalfd  burd>  ben  Hufbrucf  ber  ä$referve;  bie 
ober  ©duren  ber  lefctern,  welche  eine  gröjjere  <Gerwanbtfcr)aft  jurÄSaftt 
be6(Ef>lorfalfdbefi&en,ald  $um  (E&Ior,  £eben  bejfen  «öerbinbung  auf;  <* 
wirb  freied  (Eflor  entbunben,  weld^ed  bie  rotfe  garbe  auf  ben  örtlich  U* 
brucften  (Stellen  $erfiört,  bie  baburdj  weiß  erföeinen. 
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SÖSeifle  tffcreferoe  für  ben  äSBafienbrucf. 

»ei  Dem  Srucfen  ber  weigen  Ä^referue  oermitteljl  ber  SEBar^eti* 
brucf mafc^üie  wirb  bie  ^feifenerbe  weggelajfen ,  weif  fich  biefe  jwi* 
fct)en  ber  graoirten  5Bal$e  unb  ber  9*afel  $u  fe^r  anlegt ,  totere  leicfjt 
olferirt  unb  Daburcr)  fogenannte  SHafeljrreifen  beim  2>rucf<n  entgehen, 
woburcr)  baa  2>ej[in  t£eifö  nnanfehnlict),  oerwifc&t  unb  »oller  ®tui> 
fen  erfcr)eint. 

2>ie  weiße  %eferoe  für  biefe  Art  ju  brurfen  bereite  i$  fol-- 
genbergefialt : 

8  9D?afj  fodjenbed  SSBajfer  werben  über 
16  $funb  83einjreinfdure  gegojfen,  unb  na$  bem  2luflo- 
fen  ber  @dure 

10  $funb  geflogener  ©ummi  eingerührt.  9?act)  bem  oölli- 
gen  (Srfalten  unb  2)urcf)pajfiren  fann  bie  Üjjreferoe 
gebrucft  werben. 

hellblaue  tf&brucf  färbe  für  uni  unb  boppelrothe 

^urpurjije. 

gür  ben  hellblauen  tffrbrucf  bienen  folgenbe  3ufammenfe$ungen. 

i 

a)  ^cliera  u  in  Sragan  t\>  erbitfunet. 

7  $funb  feineö  SÖerlinerblau  werben  mit 

6  $D?aß  SBajfer  jum  feinften  @<ift  abgerieben,  t>ann  mit 

8  $)funb  @tärfe  unb 

1  9>funb  fein  gepulvertem  Sragant  mit 
34  ©faß  SÖaffer  uerfoerjt,  auf  bem  geuer 
15  <pfunb  2Bein(teinfdure  in 

8  90?aß  SBajfer  gelotf  hinzugegeben,  oom  geuer  noer) 
15  9>funb  gepuloerte  SBeinfleinfdure  hingebracht,  unb 
nad>  gdnjlicbem  (Srfalten 

2V4  $funb  ®al$|dure  eingerührt. 

2>urct)me$r  ober  minbere<8erfcr;wdcbung  oonfclau  mit  Tragant» 
fctjleim,  hat  man  e$  ganj  in  ber  ©ewalt,  Die  garbennuancen  bid  in  bad 
helljie23lau  abjufhifen.  Um  biefed  fclau,  befonberd  bei  reiben  2>ejfin$, 
bie  oiel  farbige  SQJajTe  haben,  fcf)6n  gleichförmig  unb  ungeabert  ju  erhal- 
ten, iftoor$üglicr;  baraufju  fehen,  baß  biegarbefo  bünn  alö  möglicher« 
arbeitet  werbe.  3e  fer) wacher  bie  «erbiefung  berfelben  i|l,  unb  je  föneU 
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ler  fie  in  ber  Erbriteflube  auf  ben  Sollen  oberhalb  M  2>rucftifcf)e$ 
abtrocfnen  fann,  um  fo  oollftdnbiger  werben  jid)  aucfc  bte  weißen  Ob; 
jefte  unter  $8lau  gelegt,  $eroor£eben.  3«r  «öerbünnung  bebient  man 
ftd)  bee  fein  abgeriebenen  &erlinerblauS  mit  kJGBaj[er  unb  aufgelöftcr 
SBeinfteinfdure,  im  93er$dltniß  $ur  blauen  ®cf)attirung  unb  ber  % 
fraft  ber  garbe. 

b)  hellblau  in  (Safcpverbicfung. 

werben  8  $funb  SGBajfer  unb 
8  Cot§  ©ladgalle  mit 

2'A  Cot$  gepuloerter  ©alepwurjel  über  bem  geuer  oer* 

tieft,  $alb  falt 
3  $funb  geflogene  äBeinßeiufdure  eingerührt, 
16  £ot£  3ucferfdure  werben  in 

3  $>funb  (Sjjtg  gelö(r,  $in$ugebrac(t 

7  2ot£  in  SButterconftjten$  mit  SBaffer  abgeriebene«  $a- 

riferblau  unb  julejjt 

4  ?ot$  boppelted  (E$lor$tnn  eingerührt. 

c)  £  (Kölau  t>ur<b  9JK  n  e r a l b  lau. 

mt  einer  2luflöfung  von  1  «pfunb  ©lauberfalj,  l  yfunft 
felfdure  in  2  $funb  SBajfer  wirb  9)?ineralblau  $um  feinften  Seig  ab' 
gerieben. 

2>rutffarbe: 

1  9>funb  ejfigfaure  S&onerbe  7  ©r.  03., 
4  £ot$  (sStdrfe, 

7z  Cot£  @alep  werben  fodjenb  über 
24  Cot£  Seinjieinfdure  gegoffen,  fatt 
r/z  Cot&  boppelteS  G£lor$inn  £injugebracr)t ,  unb  fo  oiel 
abgeriebenes  SRineralblau  £in$ugerü£rt,  alö  man  bi< 
garbe  geller  ober  bunter  $u  $aben  wünfdjt. 
£ad  i&en  um  hellblau  im  rotten  ©runb  $u  erhalten, 
grünbet  ftc&  auf  biefelbeSBirfung  wie  beim  SSBeijjdjjen,  wobei  bad  blau- 
faure  (Sifen  jurücf  bleibt  unb  bi*  weifsged&ten  ©teilen  93 1  au  färbt. 

2>unf  elblaue  (Sinbrucff  arbe,  bie  auf  rot^em  ©runo* 

©cfcwarj  bartfellt. 

8  $)funb  feined  S&erlinerblau  mit 

2  9>funb  ^ariferblau  werben  in 
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5  SO?ap  SBaffer  $um  fetnfien  ®aft  abgerieben,  bann  mit 
12  9)?afj  SBafler, 

1  S0?af  ejjigfaurem  Sifen  6  ©r.  35 , 

1  9D?ag  $of$faurem  <£ifen  8  @r.  53., 

2  7,  ?>funD  ®tärfe, 

4  Cot&  blaufaurem  Äali  oerfocfcf,  faft  gerührt  unb  mit 

3  $funt>  fcatjfäure  geföärft. 

(Sin  guted  £unfelblau  wirb  audj  erhalten,  wenn 
16  Cot$  ^ariferblau  mit 

8  tfotlj  Sffig  $um  feinen  <£aft  abgerieben  werben, 
bann  mit 

2  9>funb  jtarfem  (Sfftg, 

4  2ot$  ®tärfe, 
1  2ot£  ®a(rp, 

1  Sot£  ©laflgalle  oerfodjt,  falt  gerührt  unb 
1  8ot£  boppefted  G$lor$inn  frinjugebractt  wirb. 

©rau  in  Jpellrotfc. 

iöfi  boppelrot^en  <purpurjijeu  fann  in  ben  b<Hrot$en  Partien 
aud)@rau  angebracht  werben,  wenn  nad)fret)enbe  3«fcmroenfV&ung 
gebrucft  unb  im  (££lorfa!fbabe  entwickelt  wirb. 

311/»  Cot&  feineö  05e r(itierbfatt  in  S3utterconfijienj, 
8  q>funb  (Sffig, 

3  $funb  ©affer, 
8  £ot&  ©ladgaUe, 

2'/4  $funb  falpeterfaured  fclei, 
3V4  $funb  SBeinfleinfäure, 

6  Colt)  ©alpeterfdure ,  unb  bie  <£ompo|ition  mit  ©ummi 

brucfred)t  oerbicft  wirb. 

©e  Ibe  (5 i n pa f? far be. 

Sttad)  bem  (Sinbrucf  ber  oerfcfyiebenen  2iufbrutffubjtansen,2)iircf)* 
nehmen  im  G^lorfalfbabe,  SHeinigen  unb  bleichen,  wirb  bie  gelbe 
Sarbe  eingebrueft.  2)a,  wo  fie  SSBeif?  berührt,  entjler)t  ©elb,  wo  fte 
hingegen  mit  ipellblan  {itfammentritr,  ©run.  93on  einer  reinen  unb 
fct)önen  gelben  garbe  £ängt  bie  ßeb&aftigfeit  beö  nun  in  ben  Sarben 
ooUenbeten  2>rucffabrifated  ab.  (28  fönnen  hierfür  brei  oon  einan* 
ber  abweic&enbe  Bufammenfe^ungen  ber  gelben  Sarben  Derwenbet  wer' 

17  • 


Digitized  by  Google 


260 


ben,  je  nadjbem  man  jte  mehr  ©olb*  ober  Jpettergelb  wünfcfct.  $ie 
befielen  in  folgenben  : 

a)  Keine«  ©olbgelfr. 

9  >pfutib  perfifc^e  ©elbbeere  werben  zweimal  auögefoty, 
ber  flbfub  auf  36  99?aß  eingedampft,  in  ba*  ?lnfa| 
faß  gegoffen  unb 

4 7,  9>funb  eifenfreier  2llaun  eingerührt/  bann  na$  24 
©tunben 

1  $funb  4  2ot$  3innfalj  eingerührt  unb  ber  3nfa&  für 
ben  ©ebraucr)  aufgehoben. 

2>  r  u  cf  f  ar  b  e.  2  9>funb  fein  geflogener  Tragant  unb  2  <pfunb 
gepuderter  ©ummi  »erben  mit  einem  fytil  bed  falten  Änfafceö  an 
gerührt/  unb  fo  viel  Davon  jugegebeu,  bi$  bie  garbe  511m  ©urctyfdjla; 
gen  buref)  JBeuteltucr)  tauglich  tfl.  &ie  beim  2)urcr)fcjjlagen  jurücfge* 
bttebenen  unaufgelöjlen  $raganttheile  werben  abermale)  mit  2tnfa(*  an* 
gerührt  unb  burcfcgefcrjlagen ,  fo,  Daß  jtd)  bie  Spenge  beö  angewenoe» 
ten  2tnfa|ed  auf  40  Sflaß  belauft 

©oltte  bie  5<ube  für  Den  £rucf  gewijfer  Qeffinö  noer)  $u  birf 
fein,  fo  hilft  man  fidj  Durdj  hinbringen  von  2lnfa£. 

SHacr)  bem  ©elbDrutf  wirb  bie  SBaare  in  einem  temperirten  Sim» 
mer  bei  14  bie)  15  ©r.  9&.  troefener  ©arme  24  €>tunDen  lang  aufge* 
hangen,  aleDann  eine  ©tunDe  lang  in  gluf}  oDer  23ac$  eingehangen, 
wo  mög(icJ)  nact)  bem  $erau6wafd)en  unter  oielem  3ngug  oon  SKajf« 
mit  ben  IJänDen  locfer  gebrüeft,  wieber  geflabet,  unb  Dae)  Srucfen  unb 
glaben  fo  lange  fortgefefit,  bie)  fidj  ber  gelbe  SKanb  auf  bem  rotten 
©runDe  verloren  hflt-  9>urpur$i$c ,  bie  bloß  ©elb  unb  feiu  83lau  h*' 
ben,  werben  nad?  Dem  (Einhängen  im  SSBafc&rabe  fo  lange  gewafefcen, 
bid  feine  gelbe  Sbrühe  mehr  Davonlauft,  bann  geflabet  unb  im  @<hflt* 
ten  abgetroefnet. 

b)  £o&e*  4)eif erge.lv. 

97x  9>funb  perfifefte  ©elbbeere  werben  mit  SBajfer  auf 

45  üttag  2tbfiib  gebraut, 
12  ßoth  fein  gepulverter  Tragant  rait©elbbeerabfub  ange» 
rührt  unb  einige  Sage  fc&wellen  lajfen. 
3n  15  Üttaß  ©elbbeerbrühe  werben 

8  Coth  gepulverte  ®alepwur$el  eingerührt/   bann  ber 
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Sragantfeig  jugegeben,  gut  getobt,  bur$  ein  &\tb 

gefcfefagen,  (au 
2V4  STOog  ejfigfaure  3$onerbe  10  ©r.  «5.  jugefefrt,  unb 

furj  vor  bem  ©ebraud) 
10  2ot$  3«nnfali  unb 
12  Üot^  eafjfdure  eingerührt. 

c)  9tetne$  ©elfr. 

<£d  werben  30  9>funb  perfifdje  ©elbbeere  otermal  mit  SBaffer  ob* 
gefönt,  bie  21bfube  jufammen  gesoffen  unb  auf  102  9)?a§  eingebampft, 
in  wtldft  1  ^funb  6  Üotfr  arfeniffaurea  £a(i  unb  18%  $funb  retner 
eifenfreier  Ulaixn  aufgefofl  werben.  93on  biefer  gefödrften  ©elbbeer' 
brti$e  werben  6  9Äag  mit  4  $oty  ®afe»  oerbicft ,  nacfe  bem  (grfalten 
4  £ot$  3«nnfalj  eingerührt  unb  ald  £ru<ffarbe  ©erwenbet. 

Violette  (Stnpof  färbe. 

Spin  unb  wieber  fommt  ed  au*  »or,  baß  florf  weifjgedfcte  Par- 
tien, befonber«  in  Südjel*  unb  SDleuMe « ^urpurfabrifaten,  mit  einem 
fronen  gellen  93ioCett  audf^attirt  werben ,  wofür  nacfyjie£enbe$  3p- 
plicationdoiolett  eingebrutft  werben  fonn.  97?an  bereitet  einen  2lbfub 
aue  20  9>funb  (Eampe($e$oIi ,  45  «D?ag  €jfig  unb  50  9Ra0  SBaffer, 
bampft  ben  Mfub  auf  22  «D?afj  ein,  unb  jerfefct  7  ^funbaiaun  bur$ 
7  $funb  SBfeijucfer  in  ber  gfiiffigfeit. 

93on  bem  abgettärten  gftorbant  wirb  fo  Biet  mit  ©ummimaffer 
ober  SBaffer  mit  @aTep  oerbicft  aufgebrutft,  a(d  man  bad  93ioIett  £el* 
(er  ober  bunfler  ju  $aben  wüufdjt  unb  mit  ber  eingebrurften  gelben 
garbe  jugleic&  gewdffert.  3u  weilen  wirb  au$  nod>  fupfergrüne 
garbe  jum  Eudfcfcattiren  oerwenbet. 

Safelfcfcwar  j  für  t'Uumtnirte  9>urpur$i5e. 

3n  bieten  Sailen  wirb  aud>  2(ppIication6fd)Warj  flatt  £unfel* 
blau  nad)  bem  SÖdffern  ber  gelben  garbe  etngebrucft,  um  bie  Objefte 
ted)t  tief  ®d)warj  ju  erjaften ,  wobei  man  ficfc  jweierlei  fcfcwarjer 
Sarben  bebient,  einmal  berfelben,  we^e  gewaföen,  ein  anbermal  einer 
Änbern,  welche  ni$t  gewdffert  wirb. 
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©c^worj  $um  SBdffern. 

3  ®?aß  £ampecr)efj0libru$e  oon 
1  $funb  (Sampec$e$oIj  werben  mit 
24  Cot&  ®tdrfe  uerfodjt  unb  gleich  nacfc  bem  «öerfoaVn 
1  %  9>funb  neutrale  fafyeterfaure  Sifenauflofung  unb 
3  Cot£  fafpeterfaured  Äupfer  eingerührt. 
Um  bie  $rucffarbe  ganj  gefdjmeibig  ju  befommen,  logt  man  jie 
biö  jur  gdnjlicfcen  Srfaltung  rubren. 

edjwarj  nt$t  gu  SSBdffern.  @^oneö  fammetarttge« 

@ c$  war  j. 

<S$  wirb  ein  90?orbant  auf  folgenbe  2frt  bereitet : 
3n  15  Stöafi  ©aUu0brü>  (oon  15  $>funb  ©alldpfeln)  unb  86 
SOJaf  (Eamped)e&oI$abfub  (»on  36  g>funl>  GampedK&oIj) ,  werben  15 
q>funb  (Stfenoitriot  unb  2  $funb  Äupferoitriot  aufgeläft 
2)rucf  färbe: 

3  SDfajj  90?orbant  werben  mit 

1%  S?ot£  fein  gepuffertem  Tragant  $eiß  angerübrt,  ben 

anbern  Sag  mit 
16  Cot§  ©tdrfe  unb 

6  Cot$  Maufaurem  Äafi  oerfoc^t,  fort  gerührt  unb  mit 

1%  $funb  fafpeterfaurera  (Sifen  unb 

1  $funb  prdparirter  Sifenfolution  gefcfcdrft. 

$räparirte  <S  i  fe  nfolu  tt  on. 

3n  30£ot$  ®a(peterfdure  werben  30  Cot^  geflogener  $ifent>itriol 
unb  6  5ot$  ©rünfpan  eingerührt. 

Diefe  fcrjwar$egarbe  fann  übrigen*,  aua)  wenn  man  eö  für  not$- 
wenbig  finfcet,  gewahrt  werten. 

tlttt«  unb  bopptlvotftt  $tafpttr$i$e  mit  cbromgclper  ttttb 

äromarüttcr  %Xu$athtituu$. 

SOBenn  ber  Sßeinfleinfdure  $ur  Entfärbung  beim  örtlichen  Huf* 
brucf  ein  geeignetes  SÖfeifafj  $ugefe£t,  unb  bie  gebrucfte  Sßaare  nad) 
ber  (E&Iorfalfpaffage  unb  peinigen  in  SBaffer,  im  fauren  djromfauren 
Äalibab  be^anbelt  wirb,  erföeinen  bie  weifjgedfcten  Dbjefte  f46n 
Chromgelb  gefärbt.   2>ie  (Sompofttion  für  ben  tfufbrucf  wirb  tJeiW 
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ourtj  Sragant,  r^etfd  burdj>  ©urami  Mtbidt ,  auf  folgenbe  ÄBeife  ju» 
famraengefefct. 

a)  (Soromgtlö  in  2raganf»er5icfung  für  u n i:  unb  Dopp  el  ro 
t(;e  «Purpurjije  für  Den  £anbbrutf. 

Über  10  qpfunb  SBeinjreinfdure  werben 

4Va  9)?afi  fotfcenbe«  Sajfer  gegoffen, 
6  9>funb  ^feifenerbe  baran  gerührt, 

6  $>funb  falpeterfaureft  SBfei  werben  in 

2%  90?aß  focfjeubem  SBajfer  gefofl  $in$u  gebraut/  bann 
30  Cot&  fein  gepulverter  Sragant  eingerührt,  in  einer 

SHeibfdjale  aufö  Seinjre  abgerieben  unb  $ule$t 
iy2  $funb  &alpeterfdure  mit 
1%  $funb  Sßatfer  gemifcf)t  $itt£ugebrad}t. 
Senn  (E&romgelb  bloß  in  ^ellrofa  Partien  bei  boppe(rot$en  $>ur* 
purjijen  anzubringen  itf,  wirb  Die  ©alpeterfdure  weggelajfen,  unb  nur 
7  $funb  SSöeinjleinfäure  genommen  ,  bamit  ber  I>rucf  nidjt  um  ftd^ 
greift  unb  reine  (Eontour  erhalten  bleibt. 

b)  $  \)  r  o  m  g  e  \  b  in  (gumtniverDitfuiig  für  Den  $anDbruä. 

3n  3  $fuub  Gaffer  werben 

3  $funb  falpeterfaured  5BIei  getffi, 

3%  »Pfunb  SBeinfteinfaure  ^tn^ugebrac^t/  mit 

3  f>funt  ^feifenerbe  angerührt  unb  jule&t 

2  $funb  ©ummiwajfer  jugegeben. 

e)  (Sfrromgelb  für  Den  2ÖaI  jenbrutf. 

Über  13%  $funb  Sßeinjreinfdure 

5%  9D?ag  fotfenbeS  Sflßaffer  gegoffen, 

7  $funb  falpeterfaured  JÖlei  in 

3  2J?ag  Sajfer  über  bem  geuer  gelöfl  $in&u  gebraut, 

unb  baö  ©anje  noer)  $iemlidj  (au  mit 
6  $funb  gejlofjenem  ©ummi  ©erbidft. 
fceira  iffcen  mit  ber  SÖafiö  für  Qtyromgelb  bewirft  bie  SBeinfletn» 
fdure  bie  örtliche  3erfefcung  be*  G^torfalfd  wie  beim  Seiten ,  md$< 
renb  bie  fcleibafid  mit  ber  Safer  oerbunben  bleibt,  unb  bie  weiß  ent* 
färbten  0 teilen  im  naef^erigen  fauern  $romfauern  äaltbabe  gelb  ge- 
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färbt  erfcfteinen.  USei  (Sfjrotngrün  ttitt  berfelbe  gaff  ein ,  unb  e&  bilbet 
bad  ©elb  mit  bem  blaufauern  (Sifen  bie  grüne  garbe. 

S^roragrüne  garbe. 

£ie  djroragrüne  2f ufDrucffarbe  bilbet  eine  3«fammenfejung  oon 
falpeterfaurem  Jfclei,  blaufaurem  (gifen  unb  ald  Äjjmittel  SBeinftetn* 
fdure.  @ie  wirb  auf  folgenbe  SBeife  bereitet : 
2luf  5  ^>funb  SSBeinfreinfdure  werben 

2V4  9D?afl  fod)ent)fö  Sajfer  gegojfen,  unb  fo  fange  ge-- 
ru^rt,  bid  bie  SBeinfteinfdure  aufgelöfl  ifl.  3«  b« 
Raffte  biefer  fluflofung  werben 
3  <pfunb  $feifenerbe,  unb  in  bie  anbere 
15  ?oth  fein  gepuderter  Tragant  eingerührt,  beibe  2Ra|fen 

untereinanber  gemengt/  unb  bann 
3  9>ftinb  falpeterfaureö  JÖlet  in 
1%  99?aß  Saffer  gelojl  ^injugebracfet,  unb  julejt  fo  oiel 
^pariferblau  *  g>ajle  eingerührt,  al$  man  bie  grün« 
garbe  heller  ober  bunfler  ju  haben  wünfdjt. 

$ariferblau  «  ^pafle. 

2  q>funb  fein  gepuloerteö  ^arifrrblau  werben  mit  2%$funb 
©alpeterfdure  $ura  feinflen  ®aft  abgerieben ,  nacf)  24  ©tunben  eine 
angemeffene  Portion  falteö  2Ba([er  &ugefe$t,  bad  ©anje  gut  unterein« 
anber  gerührt,  unb  fo  lange  flehen  gelajfen ,  bid  bad  SÖIau  au$  bet 
gtuffigfeit  gefällt  ijr.  Die  faure  glüjfigfeit  wirb  abgegojfen  unb  ber 
blaue  Sflieberfäfag  für  ben  @ebraud>  nerwenbet.  gür  helle  «Rofafarben 
in  boppelrothen  Aufarbeitungen  wirb  ber  Jflieberfcfclag  nodj  einmal 
mit  SBaffer  audgefüßt  jur  aufbrucfgrünen  garbe  werwenbet,  weilju 
t>iel  oorhanbene  ©alpeterfdure  feine  fcfjarfe  (Sonrour  im  Drucfe  gtildpf. 

gdrben  ber  SBaare  im  fauern  cferomfauern  ä  a  l  i  b  a  t>  <• 

SHad)  ber  3>afiage  in  ber  Cjjlorfalffüpe,  wo  bie  gelben  Objefte 
weif  unb  bie  grün  bar$ufte(Ienben  blau  erfdjeineu,  wirb  bie  SBaare  7 
bis  8  SD?inuren  in  glufj  ober  93ad)  eingehangen,  recfct  gut  herumging 
Wen  unb  auf  folgenbe  Art  gefärbt.  3n  einer  Sanne  mit  #afpel  oer* 
fehen,  welche  fo  oiel  glußwajfer  enthalt ,  baß  ein  bie  $wei  ©tücfe  <£# 
lico  jugleid)  burdjgenomtnen  werben  fonnen,  bringt  man  2%  $funb 
juoor  in  SOBaffer  aufgelöfiea  boppelc&romfauree  Äali,  rührt  gut  burdj-- 
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einonber,  unb  gefct  mit  ber  Sßaare  in  bad  S3ab  ein ,  weift  unter  lang* 
famen  Spin-  unb  SBieberbrefen  über  ben  ipafpel  fo  lange,  btd  bie  gelbe 
ober  grüne  garbe  »ollfommen  gebilbet  ift.  Söeim  SSeiterfdrben  $dlt 
man  boppelcfcromfaureö  Äali  aufgelöfl  oorrdt&ig,  unb  reicht  bei  jebem 
ja  fdrbenben  @tücf  ungefähr  fooiel  ale)  4  Cotb  cfcromfaured  Äali  betra- 
gen. SBenn  burd)  anfaftenbed  Sarben  bad  33ab  anfängt  trübe  &u  wer« 
ben,  fo  wirb  ee)  mit  SGBaare  ofne  3ufa&  oon  (£$romfalt  audgefdrbt. 

2>ie  Chromgelb  unb  djromgrün  gefärbte  SB  aar  e  wirb  im  glujfe 
gatij  rein  gewafdjen  unb  im  ©Ratten  abgetroefnet.  3$  $abe  auefc  mit 
S&romgelb  unb  G&romgrün  burd)  ben  ffieg  be«  3riöbrutf$  fctyöne  pur* 
purrotfe  ©rueffabrifate  bargejrellt. 

Itttittirfiftfcrotft  mit  ^cf)tt>arjbracr\ 

gür  unitürfifö  SRot$  mit  $afelfd)war$  wd$lt  man  gewd$nlt<6 
ein  etwad  $eOere$  9*ot$  ald  für  bie  bunten  9>urpur$ije  unb  pflegt  ben 
föwarjen  Hufbrucf  nie  ober  nur  ^dc|)fl  fetten  gu  wdjfern. 

3um  £rucf  ber  fdjroarjen  £ef[ine)  fann  bad  oorfle^enbe  fammet» 
artige  $afelfc$warj  »erwenbet  werben,  ober  aud>  folgenbe  3ufammen* 
fefrung. 

18  SJSttaß  (Eampe^e^oljbrü^e  oon  54  $funb  (Eampec^e^olj, 

8  $funb  etdrfe, 
18  £ot$  Sifenoitriol, 

9  Cot$  »leijucfer, 

8  2ot§  gelber  Hrfenif  werben  gufammen  gefönt,  oom 

geuer  genommen, 
l'/a  $funb  falpeterfaure  (Sifenauflofung  unb 
1  $funb  4?ot&  ©alpeterfdure  frinjugebradjt  unb  gerührt 

bie)  bie  garbe  gan&  erfaltet  ift. 

SHad)  bem  2>rucf  wirb  bie  SSBaare  48  &tunben  lang  in  einem 
luftigen  3immer  aufgefangen,  um  ben  garbengeru$  oerf^winben  ju 
machen  unb  nad^er  appretirt. 

$te  58oitbanoÖ  Sobrtcotion. 

Sie  fogenannten  fcanbanar) » $üd>el  au6  Ojünbien  gaben  93er* 
anlaffnng  $um  gntflefen  ber  türfifdjrotfen  £ürf)el  mit  weiß,  fpdterftn 
au4  gelbged$ten  runben  9Rou$en  unb  oierceftgen  SßBürfelftguren, 
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welche  $uerjl  in  ©chottlanb  fabrifradgig  in«  geben  traten,  unb  jtch 
eine  SWet^e  von  Sauren  t)inburch  bi$  auf  bie  gegenwärtige  Seit  in  bie* 
fem  Canbe  auGfchfiefHich  behaupteten. 

9ttonteitt)  in  ®Ia3gow  grünbete  auf  baö  $rin$ip  ber  ©olgad- 
fabrifation  bie  erfle  turftfct)rot^e  Söanoanaöfabrif.  @chon  im  3at)re 
1818  würbe  burch  ben  ©efd^dfcdfityrer  SRibgen  beö  dltern  in  bie-- 
fem  (gtablijfement,  beim  £rucf  Cürftfd^  rotfrgefdrbter  baumwollener  ©e- 
webe  mit  weißen  Betonungen,  ber  Suftbrucf  burch  bie  33ra  fjaraa* 
fdje  treffe  angewenbet,  auö  welcher  nachher  bie  2>  if  cha  rg  i  näpr  ef-- 
fen  entßanben  ftnb. 

2>ie  für  Spalt*  unb  Safchentüchel  bejtimmten  unigefdrbten  Beuge 
werben  über  eine  hinlänglich  biefe  aMeiolatte  gelegt,  welche  oertieft  bie 
bem  Beuge  jti  gebenben  3eichnungen  enthalt.  Oben  über  bie  Südjer  wirb 
eine  ähnliche  3Meiplatte  gelegt.  SBeiOe  platten  höben  gan$  genau  Die- 
felben  Beichnungen ,  unb  alle  %tyiie  Der  obern  correfponbiren  mit  ben 
untern,  ©ad  @an$e  fommt  auf  bie  platte  einer  ^9braulifd>en  treffe. 
X>ie  platten  berfelben ,  fo  wie  bie  fcfeiplatten ,  höben  runbe,  einge- 
bohrte Cöcher,  wooon  ba0  ber  untern  platte  mit  einer  pneumatifd)eu 
SD?afc^ine,  unb  bad  ber  obern  mit  einem  ffüjfigen  (£JIor  baltenben  ©e* 
fdfe  in  Verbinbung  fleht,  ipdhne,  an  pajfenben  ©teilen  angebracht, 
bewirfen  bie  «öerbinbung  $mifchen  bem  obern  unb  untern  Zueile  ber 
Vorrichtung.  Senn  alleö  für  bie  Arbeit  hergerichtet  tfi,  fo  legt  man 
bie  jwifchen  ben  fcleiplatten  liegenben  Sucher  auf  bie  untere  Zafel 
ber  $rej]e,  unb  ergebt  bad  ©an$e  burch  Bewegung  ber  treffe  biö  jur 
obern  Safel ,  fo ,  bafj  ade  Steife  ber  Vorrichtung  in  gehöriger  £age 
ftnb,  unb  lagt  bie  treffe  fo  fehr  wirfen,  alö  ed  it)re  Äraft  ertaubt; 
baburd)  werben  alle  $h*tf«  &e6  ©runbed,  bie  nicht  entfärbt  werben 
follen,  fet)r  flarf,  bie  anbern  unter  ben  ipohlungen  beftnblichen  aber 
gar  nicht  geprefjt.  93?an  öffnet  ben  untern  i?a$n,  unb  bewirft  baburd) 
eine  Verbinbung  mit  bem  liquioen  (Ehlor,  weldjed  burch  ben  £rutf 
ber  2ttmofpt)are  Durch  oie  Bücher  getrieben  wirb,  unb  alle  ©teilen  ber- 
felben  entfärbt,  welche  nicht  oom  Sölei  gebeeft  (tnb.  SSBenn  alleö  in  bem 
obern  ©efdße  enthaltene  (Shlorwaffer  burchge^angen  ifl,  fo  füllt  man 
in  bad  ©efdß  reined  SßBaffer,  macht  ben  SKaum  oon  neuem  luftleer  unt> 
laßt  bad  SBaffer  burchgeben,  bamit  bad  an^ingenbe  (Shtor  weggewa* 
fchen  wirb,  hierauf  (aßt  man  ein  mit  %0  ®d)wefelfdure  gefduerted 
SBaffer  htnburchlaufen,  um  bte  gelblichen  glecfeu,  welche  (Ich  «uf  bem 
Beuge  beftnben,  wegjufchaffen,  nimmt  bann  bie  Bücher  aud  ber  treffe 
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mtb  w&Mt  fie  im  glujfe  gut  aua.  3um  Entfärben  für  weife  Cbjefte 
wirb  gewö$n(icr)  liquiber  (EJIorfalf  von  1,010  fpegiftfc^cr  ©cfjwere,  ber 
mit  Vioo  fetned  ©ewicrjte  <2d)wefelfdure  oon  1,846  fpejififcrjen  ©e* 
wic^ta  jerfejjt  wirb,  oerwenbet. 

2(10  fcaftd  für  djromgelbe  Objefte  wirb ,  wenn  burcr)  bie  fylot* 
falfflujfigfeit  unb  bem  föwefelfauren  SBajfer  entfärbt  ijl,  eine  »fei-- 
auflöfung  (falpeterfaurea  f&Ui)  burdjgelajfen,  unb  bann  bie  weiß  ge- 
lten unb  mit  »leibafid  imprdguirten  Objefte,  nocr)  bem  Saften 
unb  Steinigen ,  im  fauern  cfcromfauern  Äalibabe  gelb  entwicfelt  unb 
aufgefärbt. 

3m  3a^re  1839  arbeiteten  in  ber  gabrif  oon  90?o  u  tei  tr), 
Salfer  unb  (Eomp.  &u  ©(adgow,  fed)je(>n  folcrjer  2)ifcr)argina« 
prejfen,  vermittelt  welchen  4  Arbeiter  in  10  ©tunben  1600  tiirfifd)* 
rot&gefdrbte  S'uge,  jebea  ©tucf  ju  12  ?)arba  (36  gufj)  ober  19,200 
Jarba  gemufierte  ipalatücrjel ,  rotier  ©runb  mit  weifen  ober  gelb  ge-- 
äfcten  giguren  barjujlellen  vermögen. 

2fuf  bem  kontinent  (>at  biefe  2trt  bed  ©rucfenö  mit  2)ifd)argina* 
»reffen  nie  (Eingang  gefunben,  unb  ftcr)  (ebiglid)  auf  ©roß britanuien, 
wjuglid)  aber  ©djottlanb  befcfyrdnft.  Sa  (äffen  ftcr)  Übrigend  nocr; 
tiefer  £rucfmet&obe  aucfy  manche  anbere  unigefdrbte  ©runbe  entfär* 
ben,  $.  83.  gewö£n(iaVa  Ärapproty,  »raun  unb  93io(ett,  baun  eifen* 
gelbe  ©runbe  burcfc  fa($faurea  3inn  ober  @djwefe(fdure,  blaufaure 
Sifengrunbe  burcr)  fauflifdje  Äali  ober  9?atron(auge,  unb  nad)r)erigea 
Surcrjnejmen  im  fcfcwefelfauren  85abe.  3nbigob(augrunbe  burcf)  Snt* 
nncffung  oon  €$romfdure  u.  a.  m. 

SarfteUitna  btt  OTerino^ttöfabrifate  (Sattaiften). 

Unter  Sterin o*3ria,  aud)  2)anaiben  genannt,  wirb  in  ber  3eug- 
brucferet  ein  2>rueffabrifat  oerfranben,  bei  welchem  bie  »aumwollge-- 
webe  juoor  uniturfifcr)rot£  gefärbt,  unb  nacf^er  in  ber  falten  3n^90" 
füpeme^r  ober  weniger  »lau  aufgefegt  wirb,  um  burd)  ben  2Beg 
ber  nadjfolgenben  Operationen  oerföiebenartige  Seffind  mit  9lot£  unb 
Chromgelb  in  bunfe(oio(ettbraunem  ©runbe  $u  erhalten.  $?an  wdfc)(t 
für  biefen  £rucfartifel  gewör)nlicr)  ein  fceUea  fceitered  2ibrianope(rot$, 
ober  fo(d)e  rotjje  SBaare,  bie  $u  bell  für  ben  iduminirten  ^urpurjij* 
«tife(  auagefaüen  ift  gur  eine  gleichmäßige  aufnähme  bed  3nbigo-- 
Iiquibumd  beburfen  bie  3«ug*  einer  Vorbereitung ,  bie  in  gofgenbem 
befielt. 
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©ietürfifc&rotf  gefärbten  baumwollenen  ©ewebe  werben  in  einem 
Äleienbabe,  wobei  bie  Äleie  in  einen  leinenen  @aef  gebunben  wirb/ 
bamit  feine  Äleienfafer  ftct)  an  bie  Saare  anlegen  fami/  auSgefodjt, 
f  ernact)  gewafcfcen  unb  einige  Sage  bei  ©ermeibung  flarfer  Tonnen- 
einwirfung  auf  bie  ©leicfe  audgelegt.  3n  einen  Äejfel,  welker  12 
®tücfe  (Ealico  ju  fajfen  oermag/  bringe  itr)  bad  SBajfer  bid  anf  75 
©r.  9t.  unb  fefe  bemfelben  5  S0?aß  9>ottafd)enlauge  22@rab  ftarf  ja. 
3n  biefem  fcr)wacr)  alfalijtrten  ©abe  wirb  bie  oon  ber  SÖfeic^e  gefönt* 
mene  Saare  über  ben  ijafoel  Iaufenb  jwet  £o»oeltouren  gegeben, 
aufgewunben,  abgefafoelt,  breit  auäeinanber  gehalten,  burcr)  5»« 
<£nlinberwal$en  entwäjfert,  unb  in  folgern  alfaUftrten  3u(lanbe  int 
Snnern  einer  falten  Srocfenf  änge  abgetrocfnet,  bann  für  ben  Xufbrmf 
ber  @cr)u|referoe  gemangt. 

@cr)u  Jreferoe. 

Sur  biejenigen  Cbjefte ,  welche  ftc^  nact)  bem  ©laufärben  tRoty 
ermatten ,  werben  für  ben  ttufbrucf  3  9Waß  mit  fcfjwefelfaurem 
unb  faloeterfaurem  Äuofer  bereiteter  weißer  SKeferoe,  in  meld)e  Sßoty 
3innfalj  eingerührt  werben,  oerwenbet.  2)ie  Sfeferoe  wirb  in  einem 
nicfet  ;u  warmen  2lrbeite$immer  gebrucft,  gleid)  nacf)  bem  2)rurfen  bif 
Saare  in  einem  füllen  Cocal  aufgefangen  unb  oon  ba  jutn  »Ioufdr* 
ben  gebraut. 

1 

©laufärben. 

3n  ber  falten  3nbigofüpe,  bie  nid)t  fcrjarf  in  Äalf  (teft  nnb 
überhaupt  nidjt  &u  ftarf  i(i,  erhalten  bie  3euge  auf  ©ternrafmen  ge» 
fpannt,  jwei,  f)öcr)flen$  brei  3üge,  jeber  3ug  $u  4  bid  5  Minuten,  mit 
5  Minuten  SSBeilen  außer  ber  Äüpe ,  je  nact)bem  man  ben  oioferren 
©runb  bunfter  ober  Reifer  \\\  faben  wünfcfct.  Sßenn  bad  ©lau  nad) 
bem  lejjten  3uge  gleichförmig  angefallen  unb  oergrünt  ift,  wirb  ba$ 
@türf  abgenommeu ,  eine  falbe  @tunbe  lang  in  gluß  eingefangen, 
im  SBafcfyrabe  gewafcfcen,  bid  bad  SBaffer  feil  ablauft/  bann  burcj 
ein  fcfwadjed  fdjwefelfaured  ©ab  genommen ,  bamit  bie  Referee  »off* 
fommen  abgefoült,  ba$  Äupferfalj  ber  Steferoe  entfernt  unb  bie  rotfen 
$tguren  rein  gum  93orf<feein  fommen. 

©ei  ber  £>arjteü"ung  biefed  Drucffabrifatd  ifl  fauotfdcffoj 
barauf  ju  fefen,  baß  bie  Snbigoauflofung  bie  SBaare  gleichförmig 
unb  ofne  foriedlicfcen  ©runb  Durchfärbt,  welche«  nur  erreicht  »«< 
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ben  tonn,  wenn  bte  3euge  oon  ber  tn^drirenben  Olfeife  ©oWommen 
gemnigt  finb. 

2>en3wtf  eined  gleich  formigen  Anfallend  in  ber  3nbi<Jorupe  er* 
reicht  man  am  jtaVrften  baburcfe,  wenn  neben  ber  i&laufüpe  eineTlm* 
moniacal--3Baj[err,üpe  fie£r,  in  welcher  bte  3euge  auf  @ternra£men  ge* 
fpannt,  unter  fanfter  Bewegung  burdjnefct  unb  unmittelbar  barauf  in 
bie  3nbigofüpe  eingefenft  werben.  2>ie  2lmmoniacalfüpe  bereitet  man, 
inbem  in  bie  SBafferfüpe  18  $funb  frifcfcer  Äffalf/  juoor  jur  Äalf* 
mild)  bereitet/  gebracht  urib  bie  Buflöfung  oon  12  $funb  @a(miaf 
eingerührt  wirb.  SWan  becft  bie  Äüpe  mit  einem  2>ecfel  ju,  laßt  ben 
Äolf  fid)  abfegen  unb  burcfynejjt  bie  SBaare  in  ber  gellen  glüjfigfeit. 
53on  Seit  $u  3eit  fpeifl  man  bie  Äüpe  mit  frtfcfter  2i&falfmil<$  unb 
gölraiafauflöfung  unb  lagt  wieber  abflären. 

£ad  Aufarbeiten  ber  üJ?erino«3fi*gefd)ie&t  meißnur  mit£r)rom* 
gelb,  fomo^I  im  oiotettbraunen  (Brunb  al$  ben  rotten  Figuren.  SD?an 
Drucft  bie  tfjjreferoe  für  (S^romgelb  ein,  entfdrbt  in  ber  Qtylorfalf f üpe/ 
reinigt  möglich  gut  in  ben  SBafdjräbern ,  unb  entwitfelt  bie  gelbe 
garbeim  boppel<f>romfauren  Äalibabe,  mona*  wieber  gut  gewaföen 
unb  im  &$atten  abgetroefnet  wirb. 

brauner  ©runb  mit  purpurrotem  gigurenbrutf 
wirb  erhalten  /  wenn  türfifetyrot^e  SBaare  mit  SÖafi*  für  ärappbraun 
auf  ber  «Rlofcmafdjine  imprdgnirt,  £ernacfc  weiggedfct,  gereinigt  unb 
bie  3euge  im  Ärappbabe  gefärbt  werben. 

Dun  fei*  unb  $ell»  ioletten  gigurenbruefinbop- 
pelrot^en  9>urpurji$en  erhalt  man,  wenn  mit  bunf elblau, 
hellblau  un&  2Beif3äj3e  jugleicfc  eine  mit@alep  oerbiefte  ejfigfauregifen* 
auflöfung  aufgebrueft,  bie  <££lorfaIffüpe  paffirr,  nadj&er  bie  djlorirten 
3euge2@tunben  lang  im  glug  eingegangen,  unb  in  einem  nurdufserfi 
fdjroad)  angefeuerten  blaufauren  Äalibabe  burd)genommen  werben. 

3n  ber  (E^lorfalffüpe  wirb  bie  (Sifenbaftd  £ö£er  ornbirt,  welche 
bann  mit  bera  blaufauren  Äalt  gefärbt,  auf  ben  bunfel  purpurroten 
Stellen  eine  bunfle,  anf  J?eHrofenrot£  hingegen  eine  fd^one  oiolette 
Sarbe  bilben. 

Starftrihstig  ber  Merino « gajri* .  $a*rtf atc. 

Unter  9D?erino»Üapi$  oerfle&t  mau  einen  funfheidjen  ddjtfdrbigen 
Srucfartifel ,  türfifa>rct&e  giguren  in  purpuroiolettem  ©runbe  mit 
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weißen  ober  gelben  3etdE>nungen  oerfefcen,  für  welken  $lgebeijte3eugf 
»erwenbet,  mit  Capiöreferoe  für  SRot$  gebruef  t,  nad^er  Mau  unb  rot^ 
gefdrbt ,  unb  burefy  beu  SBeg  ber  (E^lorfalf  fupe  mit  weifen  ober  gelben 
Äjjobjeften  autfd)att\tt  wirb. 

Den  erfren  93erfu<^,  99?erino*Capie  bar$ufteUen,  unternahm  td)  int 
3a$r  1815  mit  12  @tütfen  3/4  breiter,  52  <£u"en  langer  (Ealicowaore, 
wobei  ia)  folgenber  ©eflalt  oerfu£r. 

S3e^anb(ung  ber  3GB  aare  in  beu  Ölbetjen. 

(SrfJe  Ölbeije.  l1/^  $funb  ^ottaföe  werben  in 

12  OJcaß  SSBaffer  gelojl,  burefc  ein  Ceinentucfc  fTUrcrt  unb 

erfalten  (äffen ; 
4  ^Pfunb  JÖaumol  werben  mit 
2  9)?afj  SßBaffer  gut  untereinanber  gerüttelt  /  unter  be- 
fldnbigem  Umrühren  mit  einem  SBefen  langfam  in  bic 
Äaliauflöfung  eingerührt. 
4  $funb  @<$affot£  mit 
12  3J?afj  SGBaffer  $um  JBrei  eingerührt,  noer; 
36  üttafl  SSBaffer  hinjugefefct,  burefc  ein  ®ieb  geflogen, 
unb  ber  Olbeije  jugegeben. 
Söeim  8ei$en  ber  gebleichten  baumwollenen  ©eioebe  wirb  bie 
ÖlbetV  auf  30  ©rab  91.  erwärmt  in  bie  93eijfcr;ale  gegeben,  baS  ®tutf 
unter  häufigem  Sftieberbrücfen  mit  ben  Sauften  oon  einem  (Snbe  jmn 
anbern  3  9J?al  l)in  unb  wieber  gebogen,  auf  ben  SRingpfabI  gefd)lagen, 
auögewunben ,  audgefetylagen ,  gelüftet  unb  wenn  bie  ganje  *pattf)it 
oon  12  ©tuefen  burcbgebei$t  ift,  erjl  in  freier  2uft  abgetrocknet,  im 
im  Srocfenjimmer  bei  48  ©rab  9t.  SBdrme  geröfret. 

3 weite  Ölbeije.  Der  oon  erflen  S&et^e  übrig  gebliebenen 
glüjfigfeit  wirb  frifd)  bereitete  Ölbeije  oon  12  Coth  ^Potrafdje,  24  M 
Baumöl  unb  5  9D?afj  SGBajfer  jugefejjt,  unb  baö  Zeigen  wie  baö  erfir 
SD?al  oerridjtet,  wieber  an  ber  Cuft  getrocfriet  unb  gerdjtet. 

Dritte  Ölbei  je.  (Sd  wirb  eine  frifdje  Ölbei$e  aud  18  2ctf) 
$ottafcr)e,  36  Cot£  Jßaumol  unb  6  gftafj  SEBajfer  bereiter,  unb  ber 
übrig  gebliebenen  &ugefe£t,  bie  SBaare  Hmit  gebebt,  an  ber  Hilft 
abgetrocknet  unb  geroftet. 

9?acr)  ber  britten  Ölbeije  wirb  bie  SBaare  in  einem  24  @rab 
warmen,  gan$  fdjwa$  alfaliflrten  Saffer  begrdjfirf,  im  glujfe  ge» 
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$ weift/  im  *Baf$rabe  gut  gewafcfjen  unb  in  freier  Cuft  abgetroefnet, 
»ona$  jum  3mprdgniren  gefäritten  wirb. 

2>a6  3mprdgniren  wirb  auf  ber  ©runbirmaf<fcine bur<&  Älo* 
j3*n  oerridjtet,  wofür  eine  letd>te  Sr)onerbenbafiö  au6  3  9)?aß  effigfaurer 
^pnerbe  9  ©rab  mit  27  *D?ag  SBaffer  gemtfe^e ,  btent.  <Sd  wirb  $wet 
Mtol  nacr)einanber,  bad  erjle  9D?al  mit  wenig,  ba«  anbere  9D?al  mit 
(lorfer  ^reffion  geflößt,  bie  grunbirte  SBaare  in  einem  leiefct  ge&eijten 
3immer  3  Sage  lang  aufgefangen ,  bann  in  einem  75  ©rab  Reißen 
Äufjfot^babe  burdjgenommen,  im  glujje  gefdjweift,  im  SÖafdjrabe  gut 
flewaferjen,  unb  jum  2tlfali(iren  gebracht. 

3um  2llfali  firen  wirb  ein  Äeffel  mit  30  ©rab  warmen  SBaf» 
fer  fergeridjtet,  bem  Söafler  16  Cotf  $ottafcr)e  $ugefefct,  unb  ber 
SBaare  über  ben  ipafpel  laufenb  4  ©oppeltouren  gegeben ,  von  Da  wie« 
ber  gut  gewaföen  unb  im  Innern  einer  Cufttrocfenfdnge  im  ®<$atten 
abgetroefnet. 

93 o r b r u cf  m i t  9t  o  t  färben  in  ber  Capidfüpe.  Sur 
rot$e  giguren  lafie  ict;  bie  rot$ e  SKeferoe  (SHotfrpapp),  welche  bei  ber  Ca* 
pidfabrifation  betrieben  ifl/  unter  berfelben  93orfte^t  bruefen,  wie  bie 
&dm(jrefen>e  bei  ben  Sanaiben,  bie  SBaare  nad)  bem  £rucf  in  einem 
temperircen  3immer  oon  18  ©rab  SBärme  2  Sage  lang  fangen,  bann 
einen  Sag  inö  &ur)le  bringen,  wonach  mit  bem  ©laufdrben  in  einer 
gut  ftet)enben  Sapidfupe  begonnen  werben  fann,  in  weldjer  ein  einziger 
3ug  oon  5  Minuten  auöreidjt. 

2)ie  £auptfcr)wierigfeit  bei  ber  £>erfiellung  biefed  Drucffabrifatd 
befielt  in  bem  nidjt  gleicr)mdfHgen  Anfallen  ber  blauen  garbe  in  ber 
falten  Üapiöfupe,  weil  ber  ©runb  Ieicr)t  fpriedlid)  wirb;  um  biefem 
Ubcljlanbe  ju  begegnen  /  wirb  bie  3Baare,  ef  e  fte  in  bie  SBlaufupe  ein* 
gefenft  wiro,  in  ber  tfmmoniacalwafferfupe  burcr)ne|jt,  woburef)  ein 
gleid)förmiged  ?lufne$m*n  M  3nbigoIiquibum  bejwecft  wirb.  Mact) 
&em  SÖlaufärben  ftnoet  biefelbe  SÖebanblung  wie  bei  ben  Capiefabrifaten 
bi$  jum  Ärappfdrben  flatt. 

gdrbin  im  Ärappbabe.  gär  12  0tücfe  (Ealico  neunte  icfr) 
jum  gdrben  18  <pfunb  guten  (SCfoffer  unb  18  q>funb  mitteifeinen  SpoU 
iänber  Ärapp  ,  fege  bem  Äroppbabe  3  q>funb  gepulverte  Äreibe  /  unb 
naajgutem  Umrühren  12 3ttaß  Ocrjfenblut  $u,  färbe  bie  SBaare  2  ®tun* 
ben  lang  bis  an  ben  @ub,  unb  lajje  fit  barauf  eine  33ierte(jhtnbe  lang 
focr)ert,  JWacr)  bem  gdrben  wirb  im  gluf*  gefdjmeift  unb  in  ben  SBafdj- 
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rdbern  fo  lange  gewafchen,  bie*  bae  ©affer  beim  Boewinben  $eU 
ablaufe 

Schonung.  2)ie  gewafchene  SGBaare  wirb  juer(l  in  einem  75 
©r.  9t.  feigen  Äleienbabe  gereinigt,  wieber  gut  gewafchen,  bann  in 
einem  65  ©rab  feigen  ©eifenbabe  mit  2%  <J>funb  DIfeife  burch  tyn< 
unb  wieberbre^en  über  ben  ipafpel  fo  fange  erhalten,  bie*  bie  rot^e 
garbe  gut  abgefchont  erfcheint,  wieber  rein  gewafchen,  unb  in  frei« 
Cuft  im  Ratten  abgetrocfnrt. 

Ausarbeiten  ber  SGBaare.  2>aS  %weiß  unb  bie  SBe&anb« 
hing  in  ber  (E^orfalffüpe  ifl  ber  Ausarbeitung  ber  «purpurne  ganj 
analog;  eben  fo  auch/  wenn  Chromgelb  angebracht  werben  foll.  2>ie 
mit  ben  %referoen  gebrucfte  SBaare  wirb  fo  fange  in  ber  G$lorfafr 
fu>  gelaffen,  bis  bie  aufgebrucften  öbjeffe  oollfommen  weiß  erfreu 
nen.  3>ie  chromgelbe  garbe  wirb  alSbann  in  faurem  chromfauren  Salt' 
babe  entwicfelt.  Sowohl  oie  rot£e  garbe  afS  ber  purpuroiolette  ©run& 
erhalten  burch  bad  Durchnehmen  in  ber  <S£Iorfa  Ifflüffigf  eit  erft  fr« 
Ijöchfren  ©rab  im  garbengfanj. 

3n  mancher  SÖejie^ung  abmeichenb  oon  ber  eben  betriebenen 
mt^e^ahe  ich  jur  3eit,  als  ich  mich  mit  ber  Surfifchrottfär* 
beret  befchdftigte,  biefeS  fchone  Drucffabrifat  auf  fofgenbe  Seife 
bargefleüt. 

Die  gebleichte  SBaare  würbe  breimal  wie  für  Sürfifchrott)  6lge« 
bei$t ,  nach  bem  Degrdjfiren  unb  SQBafchen  zweimal  nad)  einanber  in 
einem  föwachen  alfaliftrten  SBafferbabe  bei  65  ©r.  SR.  SBa'rme  burd^c 
nommen,  um  moglichft  aüe  noch  mechanifch  ant)dngenbe  Ofttjeilctien 
baoon  &u  trennen ,  inbem  (ejjtere  bem  gleichförmigen  Anfallen  in  tor 
CapiSfüoe  entgegen  wirf  en.  Auf  bie  alfaliftrten  »SGBafferbdber  folgt  nec^ 
ein  lautered  £eifjeS  Sßajferbab,  nach  welchem  bie  3euge  aufgewunden 
unb  in  freier  l'uft  im  «Schatten  abgetrocfnet  werben. 

Bereitung  ber  alf  alifchen$£onerbe  u  n b  95? oroan« 
ciren  ber  SGBaare  in  berfelben.  3n  12  ©rab  (rarfer  fauflifccrfr 
Äolilauge  wirb  fo  wie!  9>ottafchenlauge  aud  einer  Alaunauflöfung  fri(4 
gefdllte  unb  auSgefufcte  Sfconerbe  t)eiß  aufgelofi,  als  bie  gfuffiafot 
aufzunehmen  im  etanbe  tjl.  <8on  btefer  alfaliföen  $t)onerbeaufl6fun9 
werben  8  Cott)  jeweilig  mit  2  g>funb  SDBaffer  biluirt,  unb  mit  foltyr 
oerfchwdchten  «OorbereitungSbafiS  bie  SGBaare  oermittelfl  ber  ©runoir- 
mafchine,  wie  obeu  angegeben  ijr,  imordgnirt,  bann  48  ®tunben  fang 
in  ber  Srocfenflube  aufgehängt ,  fobanu  burch  ein  laues  fchwacfceS  al< 
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föltfirfed  SBajftrbab  paffirt,  unb  o$ne  audgewafaVn  $u  werben  gewun- 
ben  utib  in  freier  t'uft  im  (Blatten  abgetrocfnet. 

Die  übrige  »e^anMung  im  Hufbrucfen  für  «Rotfr,  $fau  unb 
Ärappfdrben,  bonn  ®d)önen,  fce^anbeln  im  (£f>lorralfbabe,  itf  bem 
Vorigen  in  Mlem  gan$  gfeiaV 


Üütemolttt  ,8ffa $om$errtt ,  Vftrff *Mitt& ,  Jttrfätrattit 
nnb  *#a(tcat$  ®tnnbfavbtn  mit  iUuminitttt  Vtn&atbtituuQ 
im*  ber  mctbobe  Zütlifttotb  iu  färben,  *ar<jefre«t. 

©egen  bie  Witte  ber  1820er  3a$re  entflanben  biefe  an*  ber 
Surfiförotfcfdrberei  entfprungene  Drucffabrifare,  welche  i&rer  @cr;ön* 
$ett  iinb  @olibitdt  wegen  bie  fcewunberung  oOer  Äenner  auf  ft*  gejo< 
gen  $aben.  Unter  ben  beuifcfjen  Srucffabrifen  jeicrjneten  jict)  in  ber  Dor- 
flellung  berfelben  baö  J?au6  @cr;d>pler  unb  Spart  mann  inKug«* 
bürg  oorjugdweife  aud,  auc^  gebiert  bemfelben  bie  Priorität  ben  2lr- 
tifel  in  Seurfalanb  $uerfi  geliefert,  bann  benfelben  meiere  3a$re  im 
ÄUeinbefty  gehabt,  unb  Saufenbe  oon  Striefen  bauen  in  ben  £anbel 
gebracht  ju  $aben. 

Siefe  (innreren,  bem  tfuge  gefällige  gabrifate  fonnren  um  fo 
leichter  in  «Wenge  eräugt  werben,  weil  mit  ber  Äattunfabrif  eine  um- 
fangreiche Siirfifcrjrot&fdrberei  unb  ^urpur^brucferei  oerbunben  war, 
tnberen  alle  Hilfsmittel  unb  ©erdt(>fd>aften  oor&anben  waren,  bie 
jur  «rjeugung  foldjer  Drucfartifel  wefentlicr,  erforberlicr,  ftnb,  au* 
fiel  bie  SrfTnbung  glucflidjer  Sßeife  gerabe  in  bie  <periobe,  wo  burcr, 
©porlinfi  gefällige  «Mitteilung  ber  Sridbrucf  in  bemijaufe  bereits 
fttjou  eine  große  «öoUfommenfreit  erlangt,  welker  bem  neuen  ©ruef- 
«jeugniß  am  entfprecfrenbfien  jufagte,  burd>  beffen  ©erwenbung  bie 
©flüerie  in  Beugung  mannigfaltiger  Deffin«  unb  oerföiebenartiger 
Sarbenabfrufungen  oergrößert  werben  fonnte. 

Rur  alle  biefe  ©runbfarben,  fo  wie  für  ben  Sriöbrucf,  $abe  id)  ju 
jener  Seit  alo  Dirigent  ber  Glorie  im  J?aufe@  Doppler  unbJpart. 
mann  bie  olgebei^te,  gut  begraffirte  unb  niefct  gallirte  SÖaare  in 
Melben  3utfanbe  wie  für  boppelrotfre  ^urpur^waare  oerwenbet. 
S»r  Me  3mprdgnirung*bafcu  unb  ben  3riabrucf  ber  »ergebenen 
öarben,  bereitete  icf)  mir  nadjfie^enbe  9D?orbantS 

18 
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90?orbant  für  Violett  unb  Cila  Wr.  l 

4  3Raß  arfenifhaftige  ÄupferaufloTung, 
4  9Baß  effigfaure«  (Sifen  6  ©rab  Söaume', 
12  ©?aß  SBBaffer. 

«Worbant  fiir  93 tof ett  unb  Cila  SWr.  2. 

4  9Äaß  arfenifhältige  Äupferaujlöfung, 
4  SMaß  effigfaure«  gifenö  ©rabfcaume' 
16  9flaß  SEBaffer. 
£ie  arfenif  |a(  ttg€  Ä  upft  r  a  u  f  Uf  u  n  g  berettet  man 
auf  fofgenbe  SBBeife: 

12  Cot$  gebrannter  Äalf  werben  mit  wenigem  ©affer  *u  einen 
IBrei  getfföt,  unb  fo  Piel  glußwaffer  hingebracht,  baß  bad  ©anje 
8  107a$  beträgt.  SWacfc  einigem  @tehen  wirb  bae  Hare  Xalfwaffer  ab 
Segoffen,  £eifj  gemacht ,  24  Öoth  meißer  2frfentf  binjugebracrjt ,  nad) 
ber  auflofung  Pom  8<w«  genommen  unb  8  Coth  Söfeijutfer  eingerührt. 

«KRorbant  für  SMolett  Wr.  3. 
20  Sttaß  SBter«  aber  grucfjtejyig , 

20  5D?aß  glußioaffer  werben  (ufammen  heiß  gemalt,  unb 
naä)ftehenbe  ®alje  ber  Steide  nad)  eingerührt  unb  auf, 
gelöft. 

81/,  $funb  gefioßener  ©rünfpan, 
10  $>funb  Sifenoitriot, 
10  3>funb  $(ei$ucfer, 

2*/«  $funb  Salpeter.  ÜRan  rührt  ben  Sftorbant  eine 
©tunbe  unb  Mft  ir)n  opr  bem  ©ebrandje  einige  tage 
alt  werben. 

©iorban  t  für  »raun. 

20  9>funb  ttlaun  werben  in 
25  9D?aß  SBafler  getoft,  nad)  unb  naa? 
21/,  q>funb  9>ottaföe  in  Meinen  Portionen  eingerührt, 
alebann 

19  $funb  SÖteijucfer  unb  julefct 

50  SO?aß  (Sifenbrü^e  6  ©rab  »aume  ftarf  eingerührt. 
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Uniboben  mit  dttom&lbtt  WlufttrauSatfttitiinQ 

£ie  3raprdgnirungdbafen  für  bie  oerfdjtebenen  ©runbfarben  wer- 
ben alle  burd)  feie  ©runbirmaföine  gegeben ,  auf  welcher  bte  Sßaare 
jweimal  geffofct  wirb  unb  $war  ba6  (Srjlemal  mir  nur  wenig/  ba*  an* 
bere  9D?at  hingegen  mit  flarfer  ^reffion.  Itta*  t>em  ©runbiren  wirb 
bie  SBaare  in  einem  warmen  $rocfen$immer  forgfdftig  abgetrotfnet, 
naa)  24  @tunben  burdj  ein  Jeifeö  £u£fot£bab  bei  65  ©rab  9t.  ge- 
nommen/ im  J[uf  gefcfyweift,  in  ben  S3afcr)rdbern  gewafc&en  unb  im 
Ärappbab  gefärbt. 

Sin  man  &eürot&en  gigurenbracf  in  ben  gellen  ©junbfarben,  fo 
wirb  bte  SBaare  nacr)  bem  £u£fot$en  unb  Peinigen  abgefrocfnet,  unb 
bte  rotten  2>ef[ind  im  farbigen  ©runbe,  entweber  bitrd)  ben  $anb  ober 
3Bal$enbrucf  gegeben ,  wonadj)  einige  Sage  aufgefangen ,  bann  nod)* 
rnatd  gefu$fot$et  unb  in  Ärapp  gefärbt  wirb. 

£ie  35aft6  für  ben  rotten  gigurenaufbrucf  befielt  in  fofgenbem: 
l5A  3Raß  «Worbant  für  Doppefrotfr , 
l  2&a(j  Saffer  mit 
24  2ot&  @tärfe  uerf  od)t,  wä$renb  bed  Äodjen* 
8  Cot£  frnftadifirten  fctywefelfauern  3tnf  eingerührt. 

Daö  Ärappfdrbe»/  2tt>toiren,  SRoftren  unb  SGBeißdjjen  in  ber 
S^forfalffüpe  wirb  eben  fo  wie  bei  öfgebei$ter/  boppelrotfer  SÖaare 
»errichtet.  Chromgelb  unb  (Sfrromgrün  werbeu  nac$  bem  #fcen  im  <£$ror* 
falfbabe  im  fauern  djromfauer»  Äalibabe  entwickelt  unb  fergeflellt. 

2>ie  Violette--,  Cifa-,  £om£errn  unb  $>ftrftcbb(üt$grunbfarben 
b«|tyen  »or  bem  SÖeifjäjjen  in  ber  (£^lorfalffiipe  ade  iMir  ein  mattet 
trübet  tftifefen ,  fte  erhalten  i£ren  ©lanj  erjt  burd)  biefe  Operation/ 
inbem  fte  burct;  ben  (Sflorfalf  gefrönt,  unb  in  ber  f  öderen  £eb$aftig- 
ffit  erfdjeinen. 

fcafid  für  12  @türfe  %  dalico  für  Uni  »Domherrn* 
oiolett  mit  <fy romgelbem  gigurenbrucf. 

$6  werben  7/8  SWaß  95?orbant  für  »raun  unb 

2%  9J?aß  ejfigfaure  S^onerbe  8  ©rab  ©aume'  mit 
28  55?af  SBaffer  gemtfc$t. 

18  * 
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»afia  für  12  etücf e  (Ealico  Unifirfdjbraun  mit  «rotm 

gelbem  gigurenbrucf. 

V/t  99?ag  Sttorbant  für  93raun  / 
3  5!}?aß  ejfigfaure  Sfjonerfce  8  ®rab  / 
28  <fl?aß  SBaffer. 

SöafU  für  12  ®tücfe  Galico  Unt --2)unf eIoetI*en oio- 
Iett  mit  «romgelbem  gigurenbrucf. 

3n  28  «D?a6  SBaffer  werben  falt 

1%  $>funb  (Eifenuitriol  geloft,  bann 
18  ?ot£  edjroefelfäure  ^injugetropfelt  unfc  gut  unter  ein- 
ander gerührt. 

»afie  für  12  @tücfe  Galico  Uni<iJelloeil«en»iolett 
mit  cfjromgelbem  gigurenbrucf. 

1%  9)?aß  SMorbant  für  Violett  Mr.  8. 
28  9D?aß  SBaffer. 

fcafid  für  12  @tücfe  Galico  Unilila  mit  «romgelbem 

ober  grünem  gigurenbrucf. 

3  «Wag  SWorbant  für  93tolett  Mr.  l. 

24  5D?ag  SBaffer.  SGBiü  man  bie  ©runbfarben  etwa«  bunt 
ler  £aben ,  werben 

4  Wag  «morbant  für  «ßtolett  <Wr.  1  mit 
26  9Waß  SOBafler  »ermifcftt. 

fcafi$  für  12  etücf  Galico  SDuufel«  9>firfi*blüt$  mit 
«romgelbem  ober  grünem  gigurenbrucf. 

Vie        SEttorbant  für  fcraun , 
Vie        effigfaure  Sfjonerbe, 
24  5ö?aß  SBajfer. 

»afie  für  12  @  tücfe  Salico  Unipaltcat  mit  «romgfl 

bem  gigurenbrucP. 

3  Sttaf  «Worbant  für  «Biolett  9?r.  2 , 
Va  SDiaß  effigfaure  ££onerbe  9  ©rab, 
30  $?aß  Gaffer. 
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®afi$  für  l2®tücfe£alicoUni* Rotbraun  mit  cftrom: 

gelbem  gigurenbrucf. 

gür  biefe  ©runbfarbe  wirb  bie  SÖaare  jweimaf  geflößt,  §in* 
mal  mit  einer  »a|le  oon  2%  99?aß  Violett  SHorbant  9?r.  2  mit 
32  99?aß  SBafier  oerbünnt,  abgetrocfnet,  nad)  24  (Stunden  in  einem 
Reißen  SGBafferbabe  burctygenommen,  gen>af$en  unb  abgetrocfnet,  ba6 
tfnberemal  mit  gleichen  Reifen  Sttorbant  für  J)oppeIrot£  unb  2Öaf» 
fer  abgetrocfnet,  24  ©tunben  £a*ngen  lajTen,  bann  bei  65  ©rab  im 
ÄuS>fot^babe  abgezogen,  gewafdjen  unb  im  Ärappbabe  gefärbt. 

$aft$  für  12  0t liefe  (EalicoJpen'^firfic^blüt^grunb 
mit  r o t £  e  m  gigurenbrucf  unb  er) r o m g e I b*  ober  grüner 

Aufarbeitung. 

3/8  95?afj  99?orbant  für  »raun, 
Vic  Sttdß  ejfigfaure  $$onerbe  9  ©rab  feaumeV 
24  9D?aß  Gaffer; 
ober,  bie  ©runbfarbe  nod)  geller 

%6         90?orbant  für  »raun, 
716         effigfaure  $£onerbe  9  ©rab  »aume, 
20  Sttaß  SSBaffer; 
ober  in  me£r  Cilafarb  nuancirenb 

%  9)?aß  Vorbaut  für  «öiofett  <flr.  2, 
24  «maß  SGBaffer. 

fcafie  für  12©tücfe  Salico  $ell»ioletten  ©runb  mit 
rotten  giguren  uub  djromgelber  Aufarbeitung. 

1  9D?aß  Sttorbant  für  ©iofett  9?r.  3. 
24  90?aß  SBaffer. 

s0?ittel*<8iolett. 

2%  9D?aß  Sftorbant  für  Violett  «Hr.  2, 
32  90?aß  Saffer. 
2>a6  gigurenrot^  in  biefen  beiben  violetten  ©runbfarben  ep 
fct)etnt  mit  einem  flarfen  ®ticr)  in*  »raune,  will  man  e8  rein9tot£ 
M>en,  f0  fe^t  man  ber  Drutfbajtä  auf  bie  9)?aß  2  Coty  3tnnfar$ 
i«/  Welche*  gut  barait  verrührt  wirb. 
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»ofi«  für  12  ®tucfe  Salico  in  Cifagrunb  mit  rotten 
giguren  tinb  cftromge(ber  Aufarbeitung. 

2%  Woß  9Ö?orbant  für  ©iolett  Mr.  8. 
80  «Wag  Söaffer. 

gigurenroty  in  tiefer  ©runbfarbe  erfc&eint  in  einem  $eU 
len  gfofcbfaun,  rotier  wirb  ed  burd|>  3ufafc  ton  3innfaf$. 

9©enn  man  ben  rotten  2(ufbrucf  färben ,  wie  bei  ©arancinroty. 
3»nnfaf$  jnfefct,  fo  erfäeint  ba«  9tot£  in  ben  oirfdjiebenen  ©runb^ 
färben  Weiterer. 

Ztnrd)  ben  SEBeg  bed  3rtfiren6  (äffen  fia?  auftgejeicftnet 
fcfcflne  Drucffabrifate  auf  ofgebeijte  OBaare  barjiellen,  fowo$l  in  re« 
genbogenartigen  üang-  atd  @a>ief-  unb  Ouerftreifgrunben ,  wenn 
biefe  nad)  bem  Ärappfdrben,  Xoioiren  unb  SRoftren,  mit  Äfcreferoen 
für  Gtyromgelb  unb  ©run  oerfe&en  in  ber  <5$forralffu>e  entfärbt, 
bann  im  boppefc&romfauern  Äalibab  @elb  unb  ©rün  entwicfett  wer-- 
ben.  £>ie  irijtrten  gefärbten  »oben  erhalten  wie  bei  ben  imprägnir* 
ten  Uniboben  i$ren  reinen  garbenglanj  erjt  burd)  ba$  ^afliren  im 
<££Iorfalfbabe,  aug  trägt  fcaa  £&romfalibab  jur  Belebung  berfelben  bei. 

Sftacfc  bem  3ri0brucf  wirb  bie  SBaare  in  einem  £roa*en£tmmer 
bei  20  bi6  22  ©rab  SQBdrme  24  ®tunben  lang  aufgefangen ,  na$$er 
bura>  ein  65  @rab  Jeißed  Äu&fot&bab  genommen,  burcfj  SSBaföen  ra6> 
Iid)fi  gut  gereinigt,  unb  im  gdrben  mit  Ärapp  ojne  ®umad5>  wie 
boppelrot$e  SQSaare  be^anbelt.  Sttad)  bem  Sdrben  wirb  aviotrt  r  roftrt, 
<&romgefbe  ober  grüne  tffcbaftd  aufgebrucft,  in  bie  (E&lorfalffüpe  ge* 
braa>t,  gut  gewaftenunb  im  boppeltc&romfauren  Äalibabe  gefärbt. 

Qell*  unb  bunfelotolett  ge(!reifte  irifirte  fcanbbo* 
ben  mit  dj>romgelbem  gigttren  brucf. 

£elloiolett  %  SWaß  «O?orbant  für  «öiolett  9?r.  3. 

%  2fta0  ©ummiwajfer. 
Dunfeloiolett  %  SD?af  SWorbant  für  «Biofett  <flr.  8. 

2    9J?aJ  Oummiwajfer. 
3n  bem  garbfä|tc$en  mit  9  ?ibt^ei(ungen  werben  bie  Mufbrucf» 
bafen  jum  Sripren  auf  folgenbe  Seife  oert^eilt: 

1)  JJelloiolett , 

2)  Xmnfeloiofett, 

3)  Jpelloiofett , 
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4)  Sunfetoiolett , 

5)  $eUt>toIett, 

6)  Sunfefottfett, 

7)  JJelloiolett, 

8)  2>unfeloiölett, 

9)  Jpeltoiülett. 

Domfrerrn-  unb  »iblett  geflreifte  Srieböben  mit 
d^romgelb ein  gigurenbrucf. 

9« U  » i p I  e 1 t  %  9»af  ÜÄorbant  für  »tolett  Mr.  S , 

5   9»a>  ©uinraiwajfer. 
X>om$errnfarb    1%  5Kog  Worbant  für  »raun, 

5  *Ü?af)  ©uramiwaffer. 
3n  ba*  garbfäfldjen  oon  9  Abteilungen  bringt  man  in  bie  erjle 
Teilung  «öiolett,  in  bie$n>eite  2>om$errnfarbe  nnb  fliegt  im  gort- 
laufe  mit  ber  Violetten. 

»raun--  unb  violett  geftreifte  3*t*t>«n&t>°fc«"  mit 

c&römgelbem  gigurenbru cf. 

Auf  $eu>ftrfic$blüt$  grunbirteSBaare  wirb  mit  ben  vorigen  S5a« 
fett  auf  biefelbe  Art  trtftrt. 

»raun,  ©iolett  unb  pf irftd>blut$  geflreifte  3"*' 
bonbboben  mit  ctyromgelbem  gi g  urenbr u ct. 

Auf  ^apftrfic$blut$  grunbirte  SßBaare  wirb  neben  ben  geeigneten 
95afen  noa)  ©ummiwaifer  für  ba*  3rif»"n  oewenbet,  unb  bie  Sin* 
tyeüwng  im  garbfätfeten  fo  getroffen : 

1)  ©umiwaffer, 

2)  93tofett, 

8)  3omt)errnfarb, 

4)  ©ummimaffer, 

5)  ©iolett, 

6)  2>om$errnfarb, 

7)  ©ummiwaffer, 

8)  33to(ett, 

9)  £om$errnfarb, 

10)  ©uraraiwaffer. 
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X>unfelrot£v  p  firftcf>blüt$<  unb  violett  geftreifter 
3riöbanbboben  mit  gelbem  Jigurenbrutf. 
«Hot(>  \%  SRofj  SRorbont  für  2>o&pelrot£ , 
5  90?of?  ©ummiwoffer. 
<ö  t  o  l  e  1 1  %  «0?ag  9D?orbant  für  Violett , 
5  9D?oß  ©ummiwaffer. 
3uf  $ell  »firfid>blüt&  grunbirte  ©oore  wirb  Die  (Sintfcetlung  im 
$arbfofld?en  beim  3"f<rf  n  wie  oben  getroffen.  2luf  ölgebeijte  SBaare 
o£ne  tyfirfid)blüt£grunb  wirb  burcfc  biefen  tfufbrucf  eine  93erfdjmel- 
*ung  ber  Sorben  »on  2>unfelrot$,  J?ellrotj>  unb  »iolett  er&olten. 

SunfeTrot^,  j>eU  unb  mittelotol ett  getfreiffer  3 r i 
banbboben  mit  gelbem  Jig  urenbrucf. 

9tot$  wie  vorhin, 
^ellotol  ett.  %  99?aß  SSHorbant  für  Violett  97r.  8, 

6  9)?ofj  ©ummiwoffer. 
?0?  1 1 1  e  l  o  i  o  l  e  1 1.  1  %  3D?ojj  SWorbont  für  Violett  97r.  3, 

4  S£f?ofj  ©ummiwoifer. 
Die  Sint&eilung  in  bem  abgeheilten  $arbfaftdjen  ifl: 

1)  Jpelloiolett. 

2)  2>unfeI»ioIett, 

8)  ^eUoiorett ,  ' 

4)  9tot$, 

5)  JpeUoiolett, 

6)  2)unfelotolett, 

7)  j>eU»iolett, 

8)  9tot&, 

9)  #eUoiolett. 

Äojlonienbroun,  hellbraun,  $el(*  unb  b  un  f  elotolett 
geftreifter  Sridbanbboben  mit  c^romgelbem  $igu^ 

renbrucf. 

Äoflontenbraun  5  9D?aß  &ot£, 

%  S5?oß  (Sifenbrüfce  5  ©rab. 
hellbraun  %  99?aß  Äaftanienbraun. 

4  SD?afi  ©ummiwoffer. 
X)  u  n  f  e  l  o  i  o  l  e  1 1  1%  S0?aß  «fflorbont  für  «öiofett  <ttr.  S. 

4  Vi  2)faß  ©ummt waffer. 
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Qtllviolttt.  %  9»af  Sunfelototett, 

3  SRof?  ©ummimafTer. 
(Sintfceilung  in  bem  abgeteilten  garbfäftcfcen: 

1)  hellbraun, 

2)  äaflanienbraun, 

3)  Jpelloiolett , 

4)  &unfeloio(ett/ 

5)  JJellbraun, 

6)  äaftanienbraun , 

7)  £elIoiolett, 

8)  Sunfeloiolett, 

9)  Jpelloiolett. 

£>urcr)  SBedjfeln  ber  &afen  (äffen  ftdj  uoc(>  mannid) faltige  x<> 
o,enbogenartig  ineinanber  oerfdjmeljene  ©runb  färben  erreichen. 

2)iefer  imerefiante  gabrifationGartifel  ging  juerjr  aud  einigen 
ber  benimm tejlen  2Rul£aufer  2)rucffabrifen  £eroor,  unb  erhielt  ftcf^ 
aucr)  fajr  auaföließlicr)  im  »efi£  berfelben,  benen  einige  S^«"* 
2lUein£anbel  \>amit  blieb. 

95ei  ber  Hxt  ber  Darjlellung  wirb  gegen  SRouge  -  3brianope(  ber 
umgefe fcrte  SBeg  eingefdjlagen  /  inbem  £unfel-  unb  Jpellrofenrott)  auf 
rein  gebleichte  baumwollene  ©ewebe  dttlid)  aufgebrucft,  unb  im 
Ärappbabe  fatt  audgefärbt  werben.  Sie  fo  gefärbten  3euge  werben  in 
gemeinfdjaftlidjer  Sinwirfung  ber  Cuft  unb  2Biefenbleicr)e  mit  ben 
Äleien*  unb  ©eifenbabern  fo  lange  befianbelt,  btd  bie  rotten  garben 
gehörig  abgefcr)önt ,  unb  ber  weife  ©runb  ooUfommen  rein  erfdjetnt. 
3n  folgern  3uftanbe  ermatten  bie  Sntge  einige  Olbetjen ,  bei  welchen 
man  möglicr)|t  oiel  tourntrted  Ofioenol  mit  ber  alfalifcr)en  Cauge  gu* 
fammenbringt,  bomit  Ie&fere  nicr)t  nact)tr)eüig  auf  bie  *?ebr)aftigfeit  ber 
Sarben  einwirfen  fann. 

Sie  alfalifct)en  Ölbeijeii  werben  mit  SGBaffer  »erfcr)wdcr)t  unb  ben 
®eweben  3  btd  4  Sfceijen  jn  2  ©rab  33aume  ftarf  auf  biefelbe  SGBeife 
wie  für  $ürfifcr)rof£  gegeben ,  aud)  $wifcr)en  jeber  Ölung  an  ber  Cuft 
getrocfnet  unb  im  Srocfenjimmer  bei  48  ©rab  SR.  geräjtet.  9?acr>  bem 
2>egräjfiren  unb  guten  Steinigen  werben  bie  3*uge  im  geföloffenen 
Äfjfel  mit  Ölfeifenauflöfung,  ber  etwa*  boppetted  <£$(orjinn  juge* 
fc|t  witt,   eine  bi$  2  @tunben  laug  bei  flarfer  Spannung  ber 
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Dämpfe  au*gefo$t,  je  na$bem  man  bie  garben  geller  ober  bunftet 
ju  ^aben  wünföt. 

ttac$  bem  3lu6focr)en  im  gefc&foffenen  Äeffel  werben  bie  3euge 
gut  gewafcfcen,  in  einem  Reifen  Äfeienbabe  burc&genommen  unb  auf 
ber  fcfeicfcwiefe,  or)ne  freifje  @onnenf!ra$leneinwirrung  fo  lange  ers- 
ten, bie  ber  ©runb  rein  SBBeiß  erfcfyeint.  Dura)  biefe  Söe^anblung  ge- 
winnen bie  örtlichen  garben  im  weifen  ©runbe  gan$  baS  Hnfefcen  M 
2fbrianooelrot$d,  unb  biedigenfdjaft,  baß  fte  beim  Entfärben  einzelner 
Objefte  in  ber  garbe  ntc^t  angegriffen  werben  unb  ftc&  unoeränbert  erhal- 
ten. ®ie  {teilen  im  93err)dftni|i  $ur  boooelrot&en  SWerinodfabrifation  auf 
umgefe&rtem  SGBege,  ein  Drucffabrifat  bar,  wo  ber  »oben  weif  unb  nur 
bie  aufgebrucften  einzelnen  Stellen  bunfel  unb  £eUrot£  erfa^einen.  €OTit 
farbiger  2u*fd)mucfung  werben  Derartige  gabrifate  babur$  verfemen, 
ba§  auf  bie  bunfelrot^en  Partien  bunfelbfatt  gebrucft  wirb,  wetajtd 
e^warj  bifbet,  auf  $eürot£  hingegen  weiß  unb  hellblau  gebrucft  unb 
tere  in  ber  Gtylorfalffüpe  entwicfelt  unb  $erge|leUt  werben.  (Selb  unb 
©rün  wirb  wie  bei  ben  9>urpur$i$en  naa^er  eingebrucft,  bann  gewährt 
unb  im  ©chatten  abgefrocfnet.  9?ad)  btefem  ©erfahren  (äffen  fid)  auft} 
anbere  Ärappfarben,  al6  »iofette  unb  (i(a  21bftufungen  für  ba$  örtliche 
Entfärben  in  ber  (S£(orfalffüpe  barflellen ,  or)ne  cafj  bie  garben  bura) 
bie  (giuwirfung  be6  <£$(ord  alterirt  werben. 

<£&romgelb  unb  £$romgrün  bei  bergtei^en  garben  in 
ttnwenbung  gebraut,  eroffnen  in  ber  Goforie  ein  gelb,  woburcfc  oer* 
föiebenartige  Deffind,  burd>  bie  Jpanb  eined  getieften  3eic$ner0,  in« 
Ceben  gerufen  werben  fonnen. 

&it  Oldenlandia  uiiibcllata. 

Die  Oldenlandia  umbellata,  bolbentragenbe  Often* 
Ianbia  bed  Dr.  SHorburg£,<E£a»wur$el;  ber  Che  ober  Chay, 
Chaya-yer  ober  Saya-rer  unb  Imburel  ber  j£amul£,  Tscheri-yello 
ber  Selinga*  unb  Radmul  ber  (Eeplonefer ,  enthalt  ein  bem  Ära»? 
ganj  analog  rott)fdrbenbe$  Pigment  unb  gehört,  wie  berfelbe  in  Die 
natürliche  Drbnung  ber  Stellatae.  Sinn«?  retyt  biefe  9>ftonje  in  bie 
erfle  Drbnung  ber  vierten  Älaffe  feines  ©pftemö.  ®ie  unterfcbeiDet 
fic$  von  ben  übrigen  q>flanjengattungen  ber  Olbenfanbien  ourct)  i$re 
»ielblatterige  SMumenfrone/  ben  obenjle^enben  oiert^eiltgen  Äelcb,  bi< 
jweifdojerige  untenfle$enbe  oielfaamige  Äapfelfrudjjt  unb  bie  freien 
gru^tfnoten. 
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Die  SQBurjeln  biefer  oftinbifaVn  gdrbepflan&e  werben  allgemein 
unb  faft  auöfdjliefjlidj  auf  ber  Äüfte  von  (Eoromanbel  unb  iüflalabar 
ftatt  beS  Ärappd  $um  $urfifa>rot$fdrben  ber  baumwollen  ©arne,  wel' 
a?e  unter  bem  Stamm  iöfalabar*  ober  (Eoromanbelrotfc  befannt  ftnb, 
unb  $u  ben  rotten ,  dcbt  oioletten  unb  Uta  garben  ber  feinen  $ocfyge* 
rühmten  inbifcfjen  3ii*n  (Chintzes  indtennes)  oerwenbet 

Or.  9torburg£  betreibt  in  feinem  botaniföen  Sßerfe  über 
bie  $flan&en  oon  (£ororaanbel  bie  Oldenlandia  umbellata  alö  eine 
Heine  *wei--  $öc&ften$  breijd$rige  $fan$e,  bie  t$eil$  freiwillig  in  fe$r 
latent,  trocfenera  fanbigen  ©oben  ndcfcft  bem  üfleere  wdcfcft ,  t&eil« 
in  fe$r  großer  Spenge  unb  jwar  oorjuglicf)  auf  ber  Stufte  oon  (Soro- 
manbe(  angebaut  wirb,  Die  SGBur$eln  ber  cultioirten  9>flanje  ftnb  fe$r 
btuin,  unb  £aben  einen  ober  £wei  gujj  in  ber  Sange  unb  einige  Sei* 
fenfafern.  Die  SßBurjeln  ber  wilbwacfcfenben  «Pflanze  aber  ftnb  fur$er 
unb  geben,  wie  man  oorgibt ,  einen  ©iertfjeil  garbftoff  me&r  unb  oon 
befferer  dualität.  Da«  rot&fdrbenbe  Pigment  ift  fafi  ganj  in  ber 
9tinbe  ber  9ÖBur$el  enthalten,  weldjed  bei  ber  frifcbgefammelten  oran* 
gefarbig  ift  unb  im  &auen  ben  @peid)e(  gelb  färbt ;  bei  längerem  Huf* 
bewahren  verlieren  bie  SBur&etn  i$re  garbe  ober  behalten  $äd)ftenS  ein 
blafied  ®tro&gelb. 

Die  ©urjeln ,  welche  man  am  €nbe  bed  jweiten  3ö&"*  fam« 
melt,  werben  ala  bie  beften  jum  Sdrben  betrachtet.  9D?an  muß  fie 
forgfdltig  oor  ber  geucfctigfeit  unb  Sinwirfung  ber  atmo$p&drifd)en 
2uft  bewahren,  weil  fie  fonft,  wie  ber  Ärapp,  leicht  oerberben.  3m 
befajdbigten  3uftanbe  $etgt  bie  2Bur$el  auf  ber  innern^eite  ber  SXinbe 
unb  in  tyren  fcoljigen  feilen  eine  weißliche  garbe,  wogegen  bie  frtfcfje 
unb  gute  grun  oon  garbe  ift.  Die  malabarifcften  gdrber  laffen  fie  nur 
furj  oor  bem  ©ebrauc&e  flößen  unb  probiren  bie  gepuloerre  SBurjel  auf 
i§re  ©ute,  inbem  fie  etwaä  baoon  mit  djjenbem  &alf  unb  SBaffer  mi« 
fd)en;  entfte$t  ein  gldn&enbeä  tftotfy,  fo  ift  ed  ein  9D?erfmal  ber  ©ute, 
erfc^etttt  bie  garbe  brdunlicfc  ober  bunfelrot$,  fo  $at  bad  $igment 
me$r  ober  weniger  gelitten. 

Um  ba*  malabar*  ober  coromanbelrot&e  ©am  *u  fdrben,  geben 
bie  oftinbtfcfc>en  gdrber  bemfelben  oerfcfciebene  ©orbereitungebetjen. 
Die  in  ber  $ärfif$rot$fdrberei  befannte  Dl»  ober  gettbeije  bereiten 
fie  aud  Sauge  oon  #olj  unb  anbern  ^flanjenafdKn  unb  bem  Öl  oon 
(BingeUr>  ober  &efamum.  Diefed  Öl  wenben  fie  nia)t  e$er  an,  alö 
bie  e*  ein  3a£r  alt  unb  ran$ig  geworben.  Der  Ölbeije  fejen  fte  3*e-- 
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gen--  ober  ®cr)affotr)  $u ,  unb  beijen  bat  ©am  in  btefer  raildjftrtij« 
gfüffigfeit  je$n  oerfa)iebene  99?ale,  inbem  fte  et  jer)n Mäcbie  JinM 
in  ber  glüjfigfeit  maceriren  (offen,  jeben  borgen  $erau6iiefyui  ut 
an  ber  @onne  recfct  gut  abtrocfnen.  Die  fo  vorbereiteten  ©arne  iwrtc 
jefct  forgfaltig  autgewafcfjen  unb  in  einem  falten  2lufguj[e  berte 
ober  (Eadjablätter  (Memecylon  cupitellatam)  $wei*  bi6  breimaU 
arbeitet  (gallirt),  woburcf)  bat  ©am  eine  intcnftoe  gelbe  gaik« 
r)ält.  <gt  wirb  je&t  in  einem  anbern  tfufguffe  M  Mana-  ober  SPoa; 
bau  med,  eine  2lrt  ©uillanbina  eingeweicht,  autgewunben  unb  gettrf 
net.  3n  9!ttafuli»atnam  mengt  man  gleich  beibe  vfufgüffe  Der  ©allrs 
fdtiern-unb  gerbejlofft)altigen  Manien  jufammen  unb  erfpartW« 
eine  Operation.  Die  ©arne  werben  je$t  mit  einer  ataun^alttgen  & 
tmprägnirt  (alaunt),  mit  bem  Pigmente  ber  (Sr)aowur$el  rotr)  geiü 
unb  bie  übrigen  Operationen  ,  welche  $um  beleben  ber  garte  tatf 
wat)rfcheinlich  burch  feifenartige  23a*ber  gegeben. 

(St  ift  merfwürbig,  Daß  alle  frühem  ©chriftfteller,  weitet  & 
geitr)eit  Ratten  ben  garbungöpro$eß  jutn  $r)eil  an  Ort  unb§t^' 
beobachten,  oou  ein  unb  berfelben  irrigen  Meinung  ausgegangen,» 
bie  05et)auptung  geltenb  $u  machen  gefugt  r)aben,  baß  man  inCfc 
bien  beim  9totj>färben  baumwollener  ©arne  ftch  fetner  2llaunb<tp 
biene.  Der  Tlbbe  9ER a j e a 6 ,  Dufa»,  be  3*eb  ut, 
lau  unb  erjl  oor  einigen  3ar)r$et)nbeu  noch  ber  ^iffionär  Dr  •  *ltI 
ler  unb  Benjamin  Jpepne,  23otanifl  ber  englifchen  ojlinbift«^ 
feOfäaft  auf  ber  Äüfte  oon  Goromanbel  r)ulbigten  be^arrCi*  W 
3rrtl)ume,  ber  fo  lange  oerbreitet  blieb,  bit  Dr.  SBancroft  b«c 
beflreitbaren  »eweid  fejlfiellte,  baß  feine  Sttöglichfeit  »orjanto1 
mit  ber  <E$aowur$el  or)ne  alaunr)altige  »aftt  ein  fattet  unb  M«* 
ted  SKotr)  511  färben. 

Die  fcefchreibungen  0011  frottier  unb  ipenn  e  über  bat 
ben  bet  9D?alabar*  unb  doromanbelrott)  würben  ber  Öffentliche«  ^ 
liefert,  fceibe  ©chriftfteüer  waren  burch  benfelben  3rrtt)um  befand 
inbem  fie  in  tt)ren  2lbt)anblungen  behauptet™  ,  baß  feine  alauoj* 
»eije  gereicht,  fonbern  bie  flnimalifation  ber  Baumwolle,  t$ 
burch  ben  Stegen*  ober  @cfcaffott)  oeranlaßt,  r)tnreia)enb  fei,  bie  W«1 
rot&e  garbe  r)er»or$ubringen.  Diefe  fonberbare,  fleh  auf  feinen  0* 
jiu>nbe  Träumerei  einer  2lnimalifatiou  ber  »aumwollfafec  w 
burcr)  ©ren  juerfi  aufgehellt,  unb  brachte  »a$rf<$einW  ** 
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frottier  unb  £epne  »on  bem  richtigen  SGBege  i^rer  »eobacfc* 
tung  ganj  ab. 

2>ie  intereffanten  unb  oielfeitigen  «öerfudje,  wel*c  »an croft 
mit  möglich  gut  conferoirter  Q^anwurjel  anpeilte,  gaben  aefn[' 
tat,  baß  mit  ber  alaun(>altigen  fcaftd  nicr>t  aUein  Baumwolle  unb  Cei* 
nen,  fonbern  au*  ©djafwolle  rot£  $u  färben  fei.  Die  erhaltenen  gar* 
ben  famen  ben  mit  Ärapp  gefärbten  nat)e,  jebocr;  erfäien  bae}  <Et)an' 
n>ur$elrot£  öfter*  weniger  fcr,6n  unb  bauerW*'  ald  ba*  Ärapprotfr, 
welc&e  Urfact)e  »an croft  jebocr;  auf  ben  ©runb  ber  fceföäbigung, 
ben  bie  2Bur$el  an  it)rer  ©ute  burcr;  bie  lange  ©eereife  erlitten, 
fcfyreibt. 

3n  ber  baumwollen-  unb  Seinen  *  Drucf  unb  gärberei  befifct  bi« 
tyaywuriel  bie  gute  Sigenfcfcaft,  baß  fi*  ba6  $igmcnt  bei  bem  gär* 
ben  ber  gebrückten  SSBaare  weniger  in  ben  weifen  ©runb  abfefct,  ald 
biefedbei  bem  Ärapp  ber  gaU  i(l.  SWit  3innauflofung  brachte  bie 
Qtyapwurjel  ein  fer>r  glänjenbeö  unb  bauer^afted  ine  Drangefarbige 
fpielenbed  5Hot£  auf  ©cfjafwolle  $eroor.  2luffaUenb  oerfäieben  oon 
bem  Ärapp  erweift  ftcr;  biefed  rott)farbenbe  Pigment  babur*,  baß  mit 
ben  (Sifenauflöfungen  feine  bunfeln  garben  erhielt,  fonbern  nur 
Srapfarben  erreicht  werben  fonnen.  ®cr;äfwollen  £uct>  mit  falj. 
faurem  3inf  angefotten  unb  mit  ber  §&anwur$el  gefärbt,  nimmt  ein 
9lanjenbeö  Tipfelgrun  an  ;  wirb  ber  »ei$e  falpeterfauree)  »fei  fubfli» 
tuirt,  fo  gewinnt  man  eine  feuerige  3intmetfarbe. 

SGBaffcr  entjie^t  ber  Ctyapwurjel  wenig  garbjtoff.  2>er  Aufguß 
nimmt  burcr;  tie  barin  fdjwimmenben  unlöslichen  S&eile  eine  $eUröt&* 
Haje  garbe  an.  Äali  in  Gaffer  gelöft  madjt  ben  wajferigen  flufgug 
lebhaft  rotr>.  SBeingeift  über  gepulverte  äBurjel  gegoffen,  unb  eine  Seit 
lang  bamit  in  »erufcrung  gelaffen,  nimmt  eine  gelbe  garbe  an;  burcr; 
etwa«  jugefefcten  Äalf,  Äali  ober  Patron  erfd^eint  bie  gluffigfeit 

augenblicflict  fd^dn  rot$. 

3n  guropa  wirb  bie  (S&anwurjel  jefct  feinen  Eingang  me&r  ffo. 
Denf  weil  man  alle  garben,  bie  in  Oftinbien  bargeftellt  werben,  wo&l« 
feiler  unb  eben  fo  fgftn  unb  bauer&aft  mit  ärapp  erjielen  fann,  in- 
bem  1  q>funb  bejfelben  über  2  $funb  gepuloerte  <E$a»wur$el  oollforn* 
men  erfejen.  3n  (Snglanb  würbe  früher  eine  beträchtliche  Spenge  bie* 
f«  SBurjel  eingeführt,  unb  im  3«$r  **mn  f"r  ^<*nun9  *** 
ftöniöftfch-ofiinbifchen  ©efeUföaft  eine  große  auantität  berfelben  na« 
Sranfreia).  3Ue  $u  jener  &tit  bamit  unternommenen  «erfu$e,  «Wala* 
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barrotr)  ju  färben/  fcfyetterten,  war)rfcr)etnlidj  au6  bem  «tnfadjen 
©runbe,  weil  man  ftd>  feiner  afaun^altigen  SÖaßä  babei  be btenre.  3n 
Oflinbien,  wo  man  bie  SBurjel  jletö  frifct)  unb  unoerborben  $aben 
Fann,  entfprtd^t  fte,  in  $inrei<$enber  Ouantitdt  angeweubet,  Um 
3werf  ooUfommen.  3$rer  (Einfuhr  unb  bem  ©ebraudje  berfelben  bei 
un6;  bieten  ftcr)  aber  folgenbe  Jptnbemtffe  bar : 

1)  £aß  fie  burcr)  ben  langen  Seetransport  an  Oualitat  verliert/ 
unb  überhaupt  bie  SSBur^et  in  ganzer  ©eflalt  ju  oiel  SRaum  einnimmt, 
inbem  fte  eine  große  «Wenge  jd§er  r)ol$iger  gafern  entölt,  bie  nur 
wenig  ober  gar  fein  rot$förbenbed  Pigment  enthalten;  2)  baf  bte 
SBurjel  überaud  £art  unb  jd$e  ifl/  fo,  baß  Sftaljfen  in  Suropa  boppelt 
fo  oiel  ate  bad  bed  Ärappö  fojlen  würbe;  3)  baß  fte  über  jweimal 
weniger  rot£e6  $igment  enthält  a(d  guter  Ärapp ;  4)  baß  fte  im  gt 
mahnen  3uftanbe  auf  ber  langen  ©eereife  anlauft/  unb  nodfc  leid)-' 
ter  bem  «erberben  au*gefe£t  ijr,  aU  in  ganjer  ©efialt;  5)  bap  ber 
Ärapp  fte  oollfommen  erfefct  unb  babei  oiel  wo^ffeiler  im  greife  ju 
fielen  fommt. 

3n  Oflinbien  wirb  bie  Otbenlanbia  nad)  ©onfreoille  aud) 
jum  deuten  SRot&fdrben  ber  @etbe  oerwenbet ,  unb  ale)  Sfceije  bafür 
Alaun  ober  jinnfaure*  Ammonium  genommen/  welcfy  lejjtereö  ein  bt* 
fonberd  fäöne«  dc^ted  9tot^  $eroorbringt.  gür  ein  fdjoned  ©iolett  unb 
Sita*  wirb  ber  Seibe  juoor  ein  blauer  Jnbigogrunb  gegeben/  bann 
mit  2Üaun  ober  jinnfaurem  Ammonium  gebeizt  unb  &ernad)  mit  01- 
benlanbia  gefdrbt.  2tudj  ejfigfaureö  (Sifeit/  bem  (Sffig  $ugefe(t  wirb/ 
bient  alö  fceije  für  weiße  €eibe,  womit  «öioleft  unb  Cila*  mit  Ötoen 
lanbia  $ergefleü*t  werben  fann. 

£a6  jinnfaure  Ammonium  $um  fceijen  ber  §eibe  wirb 
in  Oflinbien  fofgenbermaßen  bereitet.  Huf  7,  $>funb  trocfeneS 
$inn  (3inn$(orib)  fluttet  man  oorftcfjtig  I1/»  $funb  2lmmoniaf/ 
bann  eine  @tunbe  fpdter,  wenn  bie  (Sr$i$ung  aufgebort  £at,  no4 
Vf  $funb  flmmoniaf,  (aßt  wieber  flehen  unb  gibt  nod)  V4  $funb  be6- 
felben  $u.  £>ie  2CufI6fung  bleibt  nadj  ben  $wei  erflen  fceimifa>uo0en 
immer  etwa«  milbig  unb  r)eüt  ftcfc  erfi  nad?  ber  britten  auf. 

2tußer  ber  Olbenlanbta  wirb  in  Oflinbien/  nad)  ©onfreoiUe, 
aud)  bie  ^uttanrinbe,  Souroul,  Sembouram,  Vaympadüm- 
Puttay  unb  Sourul  Puttay  genannt/  jum  SKot^braunfdrben  unb  $ur- 
purrotr)  oerwenbet/  welche  garben  aber  nietyt  fo  Dauerhaft  ald  bie  bur4 
Olbenlanbta  erhaltene  ftnb.  gär  Bot$braun  bejie^t  bte  »et>  in  Blaun, 
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für  tyuvputtofy  in  jtnnfaurem  Ammonium,  £ie  ^attanrtnbe  tft  bie 
faflantenbraune  SGBurjelrinbe  einer  iii  ben  SBdlbern  von  ©engn  unb  t>er 
malabarifc&en  Äüfie  fe$r  $äujfg  wacfcfenben  Liane 

£>ad  Atchroot  au«  Bengalen,  ba«  Jong- Kontang  au«  (E$ina, 
fo  »ie  ba«  Porasam  Pallum  ,  ba«  Moorikum  -poo,  ba«  Solon,  ba« 
Semballow  Pallum,  ba«  Soga ,  ba«  Poolaya ,  bte  Noona ,  ba«  Va- 
hats,  ba«  Velum  unb  ba«  Aihwonoe  werben  nad)  ®onfreoiUe 
oon  ben  (Soloriften  unb  gdrbern  in  3nbien  411m  9cot$--,  ftofenrety«  unb 
Hurorafärben  benufct. 

£)ie  Morlnda  cltrifolla.  Llnn& 

SEBie  in  üttalabar  unb  (Eoromanbel  mit  ber  Qtyanwurjel  bäum« 
wollene  ©arne  burcr)  ben  vorangegangenen  2Bcg  be«  Olen«,  ©alliren« 
unb  2(launen«  vorbereitet,  £Kot$  gefärbt  werben/  wirb  in  Bengalen 
auf  biefelbe  Htt  ba«  Serben  mit  ber  Morinda  citrifolia  betrieben. 

2>ie  SEBurjeln  biefe«  etraucr)gewäc&fe«,  welche«  in  Bengalen 
Jaujig  roadjf!,  bringen  3  bi«  4  gug  tief  in  bie  (Srbe,  unb  werben 
auger  bem  eigenen  ©ebrauctye  in  groger  9)?enge  nac$  ©u$erat  unb 
bie  nörblicfcen  Steile  von  £inbo|tan  gefenbet  2)a«  rot^färbenbe  $tg» 
ment  beftnbet  ftcf>  $auptfädj)lic&  in  ber  £tfinbe  berfelben ,  unb  weil  bie 
bünnere  Abteilungen  ber  SOBurjeln  am  wenigfren  Jpoljfagern  ent^al» 
ten,  unb  folglich  am  meinen  garbflojf  liefern,  fo  flehen  fie  £6£er  im 
greife  al«  bie  bicfen  SOBurjeln. 

£ie  9D?orinba  liefert  in  ber  @c$afwoUenfärberei ,  fo  wie  im 
Qrucfen  unb  Srärben  ber  baumwollen  unb  leinenen  ©ewebe  bem 
Ärapp  ganj  analoge  garben. 

$ie  SBttr8elit  bt$  (Valium  ober  TOcQetfrauteö. 

Unter  ben  48  verriebenen  Arten  be«  Galium  (Cabfraut),  welche 
ber  natürlichen  Orbnung  ber  Stellatae  ange&Sren,  beren  ©urjeln 
metfl  aUe  ein  bem  Ärapp  analoge«  rot^färbenbe«  Pigment  enthalten, 
fmb  bie  folgenben  al«  bte  vorzüglichen  in  ber  gdrbefunfl  $u  be* 
trauten. 

K  £>a«  Galium  tinctorium  ober  gärbermegerfraut,  welche«  von 
ben  fran$5ftfc$en  Sinwo^nern  in  Canada  Tissa  yoyane  rouge 
genannt,  jum  «Kopfarbeit  ber  ©c&afwolltüdjer ,  von  ben  einge* 
borenen  tfraertfanern  jumgdrben  ber&tad^lföweiiijla^eln,  unb 
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ben  föewbhnern  be$  Sftijfijlppi  jum  9tot^f<Srben  ber  gebern  per- 
wenbet  wirb.  (£$  »drf)(t  hdufig  in  ben  SßBdtbern  pon  3torbame- 
riPa.  2)ie  2Öur$eln  beftfcen  eine  bnnfelröt^iic^e  garbe ,  finb  fe$r 
bünn  unb  beinahe  2  gufj  fang.  95  an  er  oft  hat  mit  biefer  3trt 
fe^r  gldn$enbe  bauerbafte  rot^e  garbe  auf  @cr)afwolltud)  er* 
jeugt.  geine$  @cr)afwolItucr)  mit  falpeterfaljfaurem  3«nn  un& 
SBeinfrein  wie  für  @cr)artacr)  angefotten ,  mit  ber  gepuloerNn 
2Bnr$el  gefärbt,  ergab  eine  nocr>  lebhaftere  garbe  als  Die  mit 
2t(aun  hervorgebrachte  @oivo£l  mit  ^t>onerbe^  ata  ber  Sifenbß' 
ftd  vorbereitet,  nehmen  deinen;  unb  Söaumwollenjtojfe  biefelben 
garben  wie  mit  Ärapp  gefärbt  an. 

2.  2)a6  Galium  verum,  wa^red  üttegerfraut ,  gelbeö  grauenbett- 
flror),  welcfced  aucr)  in  2>eutfcf)lanb  hduftg  aufliefen  unbSJalb' 
rdnbern  wdcr)fi,  unb  im  9D?onat  3üni  unb  3uli  gelbe  »turnen 
tragt,  erforbert  weuigitend  oier  Sahre  jur  pollfommenen  SReifr 
ber  SBurjel.  £*r  rot^e  garbftoff  befinbet  ftcr)  faß  au$fd)lie|jlicti 
in  ber  innern  SRinbe  ber  Sßurjeln ,  iji  aber  breimal  armer  afd 
im  Ärapp  Porhanben.  Um  reineö  SKoth  bamit  ju  färben,  muf 
bie  äußere  bunfle  SRinbe  abgelöjt  werben,  ©ie  würbe  früh«  pon 
ben  fcewo&nern  ber  #ocr)lanbe  unb  einigen  3nfeln  @cr)ottlanW 
jum  SRothfdrben  ber  ©d)afwollen$euge  oerwenbet.  Dr.  <Sut&< 
bert  ©orbon  erhielt  poii  ber  brittifdjen  Stegieruug  por  bei- 
läufig 50  Sauren  für  feine  gdrbeoerfucfce  mit  biefer  2Bur$el  eine 
Belohnung  pon  200  9>funb  Sterling. 

3.  £>a6  Galium  mollugo,  wei(je$  90?egerfra  ut,  grofjeö  grauenbett' 
(Iro^/  weldjeö  wie  baö  Vorige  aucr)  in  Deutfdjlanb  wilb  »pö#. 
£>ie  SSBurjeln  finb  aucr)  unter  bem  Spanien  wilber  ober 
flarbfrapp  befannt  unb  ein  wenig  ftärfer  ald  bie  porige  2trt. 
3£*  Pigment  liefert  eben  fo  fcr)öne  unb  bauerhafte  r<# 
garbe. 

4.  £>ae  Galium  aylvaticum,  SBalbfrauenbettfhoh,  beren  SBurjeui 
wie  bie  pprhergehenbe  3rt  ein  fefconed  SHoth  färben. 

5.  ©ad  Galium  boreale,  mitterndd)tige$  9)?egerfraut,  freujformi» 
ged  grauenbettjtroh/  blüht  im  9Rai  unb  3uni  mit  weißer  garbe, 
wdcfcjt  auc^  in  2>eutfcfclanb  auf  troefenen  liefern  unb  ffiiefen 
unb  an  ben  SBalbrdnbern.  Die  SGBurjel  ifl  jart  unb  entölt 
ein  fefrone*  rotheö  Pigment. 
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f.  2)ä6  Galium  aparine,  flebenbea  SD?f rfraut  /  gemeine*  rau$e* 
$rauenbettj}ro$ ,  aud?  ©dnfegra*  genannt,  wddjft  in  X)eutf$' 
lanb  fe^r  f;dufig  auf  Scfern.  X>ad  ^igment  ift  bem  Ärapp 
analog,  nur  ift  ed  in  fer)r  geringer  Ouantität  in  ben  2Bur; 
geln  entarten. 

2>U  anbern  Ärten  be*  ©alium  enthalten  $mar  meifiettd  ben» 
ferben  rotten  garbftoff ,  jeboefe  in  no<&  viel  geringerer  3ftenge,  a(6 
bte  vorftejjenben.  3n  gepulvertem  3ujlanbe  jie$t  Me  &ur$e(  ber  ©a» 
liumarten  gleicfc  bem  Ärapp,  ber  <££apwurjel  unb  ber  Worin  ba 
geud)tigfeit  aud  ber  Cuft  an,  aud)  werben  bie  Änocften  ber  Spiere, 
wenn  beren  gutter  mit  gepulverter  2Burje(  geinengt  wirb,  wie  mit 
ärapp  rotr)  gefärbt. 

93erroanbt  mit  bem  ©alium  unb  ben  gleiten  rotten  garbjloff 
be|u)enb,  finb  au$  bie  SBBurjeln  ber  vergebenen  2trten  ber  ©at» 
tung  Asperula  (SBalomeifler),  vor$üglid>  Asperula  anrensis  (?(cfer- 
roalDmeifter)  unb  Asperula  tinetoria  (gdrbmvalDtneijter),  weldj  leg- 
iere nadj  6  ifn  n  e  von  ben  a3wor)nern  von  ©otfjlanb  {um  SRotbfdr* 
ben  verwenbet  wirb,  bann  $u(e$t  nod)  Asperula  cynanchila  (83erg* 
r6t$e*$ßBalbmeifter). 

Macfjtrag  eum  Ärapp,  ber  Ärappfärberei  unb  ber 

©arancinbereitung. 

3ur  3eit,  als  ber  @c&luß  meiner  Bbr)anblung  über  ben  Ärapp* 
ft$  unter  ber  treffe  befanb,  jinb  nod)  einige  interejfante  neue  fceobaaV 
tungen  unb  Erfahrungen  über  bie  9?atitr  unb  ttudfcfjetbung  ber  bret 
Pigmente  beffelben  von  <$iggin,  fobann  über  bie  näheren  $3efranb« 
t^eife  unb  bad  2(udfct>eiben  berfelben  aud  bem  Ärapp ,  unb  Erldutc* 
runden  über  Ärappfarberei  unb  ©arancinbereitung  von  (gbuarb 
fcttjuntf  jur  9>ublicitdt  gelangt,  welche  imlSefentlic&en  «fladE^en-- 
bed  jur  Äemttnifj  bringen. 

$iggtn  $at  in  ber  btepjä^ri^en  (1848)  93erfammtung  ber  eng.- 

Itfcf^en  9?aturforfcfjergefetIf4)aft  ju  ^  w  a  n  f  e  a  bie  garbfloffe  be6  Ärappd, 

bt$3Bant$in,  SKubiacin  unb  3li$arin  im  audgefc^tebenen 

3ufionbc  ber  ©efellfcfjaft  vorgezeigt ,  unb  in  einem  Vortrage  ben  93e* 

»eid  ju  (teilen  gefugt,  baß  unter  geeigneten  Umflänben  bad  Xanten 

unb  SKubiacin  beim  Ärappfdrben  jum  Erfolg  wefentlia^  beitragen.  £>\c- 

felben  wirfen  aber  nicr)t  bireft,  fonbern  werben  in  Wijarin  verwanbelt, 

wld)e$  fty  bann  mit  ben  Söafen  (Söeijen)  verbinbet.  £>icfe  93er4nb** 
M.  19 
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rung  wirb  btircfo  ein  im  Ärapp  enthaftenbeS  jlicf floffarttged  Jerafai 
wie  £iggin  behauptet ,  eingeleitet;  wobei  ba$  £ant^in  in  3iuta 
unb  lejjtereS  in  ?tli$arin  oerwanbelt  werben  foll.  SWa^  feinet  31» 
nung  entjle^t  oder  garbjloff  im  Ärapp  urfprunglid)  au$  bem  Xaoty1 

©  et)  u nef,  welcher,  wie  in  bem  Verfolge  bee  ^ünMun^i 
erfehen,  ijt  in  §3ejiehung  ber  SRatur  nnb  (£igenfefjaften  beö  Xantta 
unbSHubiacind  gan$  entgegengefejjter 2tnftd^t  von  £iggin.  Stniins 
in  ber  Ärappwurjel  fieben  oerfefciebene  ausziehbare  ®ubjhniienflj 
ndmlicf)  $wei  garbjrojfe,  baö  2tfi$arin  unb  SRubiacin,  bann 
2lfp^a*  unb  SBetafjars,  fcitterflofF,  ben  er  Mubian  nennt/  $eftin|w 
unb  eine  bunfelbraune  @ubjlan$ ,  bie  wahrfcfjeinlid)  orpbtrter  W 
ttofioff  ift,  unb  mit  Äu^lma und  Xanten  unb 9? u n geSÄtap^ 
ibentifd)  \vl  fein  fd>etnt. 

3ur  #u0$teh»"g  unb  Darfzellung  biefer  uerf ergebenen  ®ubflii|fl 
bebiente  er  per;  ber  Ärappwurjeln,  welche  einige  iEBodjen  juoor  g<<" 
tet  worben  waren.  Um  alle  in  ber  3Btir$eI  enthaltenen  8ub|W 
aud^ie^en  $u  fonnen,  fanb  er  am  be(ien,  bie  grob  verriebenen  & 
$eln  juerfl  mit  foe^eubem  SBajfer  $u  behandeln ,  wobei  auf  1  ffa 
2Bur$elu  16  üuart  SGBajfer  erforberlief)  würben.  9?act)  me&tflü# 
Äocfcen  wirb  bie  glüffigfeit  burd)  fcaumwoÜen$eiig  gegojTcu.  ^ 
oon  bunfelbrauner  garbe,  Mauren  füllen  baraut  einen  bunfelbNi* 
9?ieberfd)lag  unb  bie  obenftebenbe  glüffigfeit  nimmt  eine^eUgel^^ 
an.  Der  braune  9?ieberfef)fag ,  einerlei,  ob  man  ®d)wefelfdute,  & 
fdure  ober  Djralfdure  jutn  gdllen  oerwenbet,  wirb  buref)  2)ecantin« r- 
giltriren  von  ber  glujfigfeit  getrennt  unb  ber  €dureuberfd)uS 
ben  mit  faltem  SÖajfer  auögewafc^en.  Obgleich  bie  Spenge  biefd'k 
berfd)(ag$  »erhdltnißmdfjtg  gering  ijt,  fo  enthalt  er  bod)  neben  iV- 
garbfloff  aud)  bie  anbern  ®ub(tansen  in  jtd).  Sirb  Der  bunfelb«*" 
9iieberfd)lag  mit  foc^enbem  SBajfer  erfd)6pft,  fo  lofen  pdf  W 
Stubian ,  ^eftinfdure,  nebjl  einer  geringen  Wenge  bed  ipat^J? 
wdhrenb  9hibiac.ii,  ber  größte  Zfyeil  ber  i?ar$e  unb  bie  bunfelto* 
eiibjlanj  $urücfbleiben.  SSBirb  bie  focfyenbe  glujfigfeit  burd>  ein  ^ 
gego(fe«  unb  ^ierouf  erfalten  gelaffen,  fo  fctyeibet  fiei)  aii&arin,? 
mengt  mit  etwaö  Jparj  in  glocfen,  oon  fcf)inu()igrother  garbe  flU^  * 
ungelofl  bleibeitfe  SRucffranb  hat  eiue  hellere  garbe  als  juoor. 
berfelbe  mit  Sßßaffer  »e'rtnifcfct  unb  im  @onnenfefcein  bewegt/  f*k 
merft  man  in  ihm  frßjtallim'fcbe  %fyeiU  wela)e  DUtbiacin  jin&.  $! 
ber  bunfelbraune  SHieberfcfclag  mit  foe^enbem  Ttlfo^ol  be^an&eli/ 
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lofen  pch  Humatin,  «Hubiacin,  «Kubian  unb  bie  betten  ®al&e  auf, 
wahren*  qpeftinfäure  unb  bie  bunfelbraune  ©ubjtaiii  jurücfbleiben. 
SGBtrb  berfelbe  mit  oerbünnter  ^alpeterfdure  gefod>t ,  fo  entwicfelt 
(ich  falpetert^e  @äure  unb  man  bewerft  außerbem  einen  eigentr)ümli* 
cfjen  jlechenben  (Serud),  wäf)renb  ber  SRucfjianb  eine  t}ell»  ober  bunfel 
orangengelbe  garbe  annimmt.  2>ur<h  bie  (Sinwirfung  ber^alpeterfäure 
werben  2üi$arin,  SRubian  unb  bie  bunfelbraune  @ub(lanj  jerilört, 
roär)renb  SRubtactn,  bie  $wet  £ar$e  unb  9>eftinfäure  uuoeränbert  biet» 
ben.  ©er  bunfelbraune  Sttieberfchlag  befijjt  eine  grefe  fdrbenbe  Äraft. 
SSirb  etwae*  baoon  mit  wenig  SBaffer  oermifcht  unb  gebeijtee)  5öaunv 
woüenjeug  eingebracht,  fo  nimmt  baöfelbe,  wäjrenb  bic  glüf-- 
ftgfe it  allmdr)(ig  jum  Äocrjen  er^i^t  wirb,  bie  nämliche  garbe  an, 
alfl  wenn  eS  mit  Ärapp  gefärbt  werben  wdre.  SBirb  berfelbe  «öerfuch 
aber  mit  bem  9?reberfchlag  wieberr)olt,  ber  burd?  bie  (Einwirfung  ber 
©alpeterfaure  gelb  geworben  ijr,  fo  ftnbet  ftd),  baß  er  oollftänbig  feine 
fdrbenbe  Äraft  Perforen  £at,  ein  $3eweie),  baß  ber  rotr)e  garbjroff  bed 
Ütteberfdjlagö  jerflört  worben  ijr. 

2>a6  reine  ?lli$arin  unb  bie Hu6fcheibung  Der  übrigen  @ub* 
jlanjen  au$  Dem  Ärapp  ftellt  ©chunef  auf  folgenbe  ?lrt  bar :  9?acf)- 
bem  ber  buret)  eine  Satire  gefällte  unb  mit  faltem  SBajfer  gut  auöge, 
füfjfe  braune  Sflieberfchlag  erhalten  ijr,  wirb  er  aläbalb  noch  feucht 
mit  fiebenbemWfo&ol  bet)anbelt  unb  bie  glüjfigfeit  fodjenb  abfiltrirt, 
Welche  eine  bunfelbraune  garbe  beji&t ,  unb  ben  «tfiicf jtanb  auf  bem 
Silter  bräunlich- purpurn  unb  floefig  $urütf  laßt.  55er  «Rücfftanb  wirb 
roiebert)olt  mit  focfjenbem  21lfor)ol  bet)anbelt,  bie)  bie  glüjfigfeit  nur 
noch  eine  fcfjwachgelb*  garbe  annimmt.  ?(ud  ber  beißen  glüjfigfeit 
Weitet  ftd)  beim  (Srfalten  r)dupg  ein  buufelbraunea  ^nloer  ab,  bad 
aus  bem  einen  iparj  bejrejr.  2)ie  alfofjolifchc  Pofung  wirb  wieber  jum 
Äochen  ert)i|t  unb  altbann  mit  frifd)  gefälltem  $f>onerber;nbrat  oer-- 
fe&t.  2)ie  $r)onerbe  nimmt  eine  rotr)e  garbe  an,  inbem  |Ie  bad  2(lija' 
rin ,  SKubian,  SHubiacin  unb  einen  $r)eil  ber  iparje  linbet.  9J?an  fäfjrt 
mit  bem  3ufafc  ber  $  Jonerbe  fo  lange  fort,  bid  ber  tfifojol  beinahe 
öolljidnbig  entfärbt  ijr.  3e&t  wirb  bie  gefärbte  Säuerte  auf  ein  gil* 
i«r  gebraut,  oon  neuem  mit  Älfofcol  auSgewafchen ,  worauf  man  fte 
in  eine  (iarfe  üöfung  oon  fotMenfaurem  Äali  eintragt.  £)aö  ?lli$arin 
iS  oon  allen  ben  ®ubfian&en,  welche  mit  ber  £rjouerbe  oerbunben  ftnb, 
&a$  einjige  welcher),  ber  (Einwirfung  einer)  faxten  Wfalie)  wiber(!er)t, 
»etyrenb  bie  SJerbinbung  ber  übrigeu  @ub|lan$en  mit  ber  $&onerbe 
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jerfefct  werben.  $ie  ®ub(tan$en  löfen  jich  in  ber  Oange  auf  unb  tty'u 
Ten  it)r  eine  tiefrotfc)e  garbe  mit/  unb  nur  bie  Wijarinoerbinbung 
unb  ber  Überfluß  ber  $t)onerbe  bleiben  ungelöjr.  £>ad  Äodjenmit  hty 
tenfaurem  Äali  wirb  fo  öfter*  wiebert)olt,  bid  bie  gliijfigfeit  nur  nod) 
eine  fd)wad)  purpurne  gdrbung  annimmt  ,  wonad)  bie  ^urüdPblcibenbe 
2tli$arin»£t)oneroe  eine  tiefe  braunrote  garbe  be|t|jt.  2)iefelbe  wirb 
nun  burct)  fodjenbe  ®al$fdure  jerfejjt,  wobei  ein  r)eü*rotr)ed,  etwas 
frofiaUinifcbed  $uloer  jurucfbleibt ,  welct)ed  bad  Wijarin  barjlellr. 
9J?an  gibt  ed  auf  ein  gilter  unb  wdfct)t  ed  bid  jur  Entfernung  aller 
®dure  unb  ber  faf&faurcn  $r)<>nerbe  aud,  loft  ed  bann  in  ?llfofc)ol  unb 
Idfjt  bie  filtrtrte  üofung  24  ©tunben  lang  freien.  3m  galle  biefclbc 
concentrirt  war,  jinbet  man  auf  bem  Söoben  bed  ©efd&ed  lange  rot^ 
gelbe  Ärnfralle,  welche  reined  ?nt^arin  finb.  ipdufig  geigt  jid)  $u* 
gleich  eine  geringe  Spenge  eined  braunen  puloerd,  bad  eined  beriparje 
ift,  unb  jwifcben  bie  ÄrnftaUe  jicb  abfejt,  welched  aber  feiert  ju  ent< 
fernen  ift,  wenn  man  bie  Äröjtalle  mit  2ilfot)ol  bewegt,  wobei  bad 
puloer  fudpenbirt  bleibt  unb  abgegojfen  werben  fann ,  wdr)renb  bie 
fchweren  ßrojialle  ftci)  auf  benSöoben  abfegen,  unb  nacb&er  auf  %iU 
trirpapier  an  ber  tfuft  abgetroefnet  werben.  Der  2(lfor)ol,  morauö  fitt) 
biefelben  abgerieben  r)aben ,  faßt  ftet)  nir  2luflöfung  neuer  Wengen 
von  2Üijarin  beiluden,  ba  bie  Pödlicbfeit  bed  festem  mit  2llfor)ol  nid)t 
fer)r  groß  ijr.  £at  man  inbeffeit  tfnfangd  fo  oiel  3(lfor)ol  genommen/ 
baß  (ich  feine  ÄrpfiaUe  abgefefct  r)aben,  fo  muß  man  benfelben  freiivil 
(ig  verbunden  lajfen ,  woburet)  gleichfalls  Ärpfialle  erhalten  werben. 
<Srr)dlt  mau  flatt  langer  nabeiförmiger  Ärpflallenur  eine  frpflallim'fdje 
OTaffe /  in  wettern  gaUe  bad  Wi$arin  in  ber  SKegel  unrein  ift,  fo  muß 
ed  einer  neuen  Ärnftaflifation  unterworfen  werben 

9?ad)  ber  Unterfud)ung  unb  Beobachtung  oon  ©chunef  wirb 
SHobiquet'd  Anficht  beftdtigt,  bafj  bad  ?tli$arin  in  ber  Ärapp- 
Wurzel  fertig  grbilbet  oorr)anben  ift,  unb  nicht  etft  burer)  ben  ^rojejj 
ber  freien  DarfMIung  bnrch  Einwirfung  ber  SÖBdrme  aud  anbere  0iuV 
fransen  bed  Ärappd  gebifbet  wirb  3m  audgefchiebeneu  3ufranbe  llellt 
bad  21(i^arin  einen  fluchtigen,  in  orangerotr)en  Nabeln  fr»|rallifirenben 
Äörper  bar,  welcher  bad  reine,  rett)e  $igment  bed&rappd  audmodjt. 
(Ed  löft  (ich  faufiifchen  unb  fot)lenfauren  ^(falten  mit  prächtiger 
Purpurfarbe  auf,  unb  wirb  burd)  ©dure  in  tief  orangene  glocfen 
gefallt.  JBeim  2lbbampfen  ber  Cöfung  in  Kalilauge  bleibt  eine  biin- 
felpurpurne  SWajfe,  in  ber  feine  @pur  oon  Ärpjtallifation  wat}r- 
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genommen  werben  fann.  SBenn  man  gebeijten  »aumwoaenjeug  mit 
aiijarin  in  Sfcafler  focfct,  fo  wirb  t>er  Sarbjtoff  von  bemfelben  \>oU* 
ffdnbig  aufgenommen/  unb  ba$  3eug  er^dft  bie  Jarbe  wie  beim Ärapp* 
färben,  nur  fd^önrr  9lot£.  Äeine  anbere  @ubfranj  im  Ärapp  beftyt 
biefe  <*igenfcr;aft,  bafrer  ©ctju  ncf  ber  Meinung  ifl,  baß  9tunge'e) 
Ärapppurpur  unb  9lot£  ein  ©emenge  oon  fllijarin  mit  wecfyfernber 
Wenge  ber  beiben  £ar$e  fei. 

2>a$  ausgegebene,  trocfene,  reine  2ilijarin  befielt  na<$  ber 
tfnafofe  von  ^  et)  u  n  cf  aue): 

Äo$(en|loff  69,42 

Safferjtoff  4,18 

^auertfoff  26,45  » 

Töö 

Senn  ?i(tjartu  burd)  verblümte  ®afpeterfa>e  $erfe&t  wirb,  fo 
entließt  2t  Ii  $a  rin  fdu  re,  bie  naefe  ®e^unct'd  ttnalnfe  aut)  14 
Äquivalent  Äo^lenjroff ,  5  Äquivalent  SSBafferfroff  unb  7  ÜquhaUnt 
gauerjroff  befielt.  Diefelbe  ©äure  wirb  auet;  burefc  (Sinwirfung  ber 
<Jifenoipbfa($e  auf  baö  ?lf t^artn  erhalten.  2>ie  ?ili$arinfdure  froftalli- 
ftrt  aud  ber  wäjferigen  ?luflöfung  in  großen  r^otnboifr^en  Safein,  bie 
burcf)|Td)tig  unb  farbloö  finb.  3)ie  ?ofung  befifct  einen  fauew  ©e* 
fdnnacf,  rottet  ?afmu6papter ,  getyt  mit  ben  ?f(falien,  (£rben«unb 
SDfetaUornbeu  93erbinbungen  ein,  bie  alijarinfaure^alje  bilben,  unb 
meift  föalid)  |mb. 

X>«ö  9*  u  b  i  a  c  i  n  fommt  in  ber  Ärappwurjel  a(6  foUr)ee)  vor,  ver» 
bunben  mit  einer  fcafiS,  vielleicht  Äalf,  welche  «öerbinbung  in  fal* 
tem  SGBaffer  losließ  i(r.  £>urc&  fluöfe&en  beö  Xuäjugd  an  bie  Cuft  tritt 
eine  Jdulniß  ein,  in  beren  Jofge  eine  ®dure  entfielt,  welche  juerft 
9lubtactn  unb  barauf  anbere  ®ub|lanien  audfc&eiber.  2>ad  SRubiacin 
&at  man  auefc  immer  in  Cöfungen,  wenn  Ärapp  ober  ber  vorerwähnte 
braune  9?ieberfcfr)lag  mit  £ifend)ferib  be^anbelt  wirb,  wobei  ed  $u» 
§Uid)  mit  ?IIp£a£ar$  afd  gelbed  $>uloer  niebergefd)(agen  wirb,  wenn 
man  einen  großen  Uberfluß  oon  @a($fdure  ober  ®d)ivefelfdure  $in£u 
bringt.  Um  e^  aber  ganj  rein  au0$ufcr;eiben ,  gibt  ed  uad)  ®d)unä 
nur  einen  einzigen  SOSeg,  welker  barin  be(tt fy,  ed  aud  bem  reinen  ru* 
biacinfauren  Äali  barjujtelleu.  90?an  nimmt  ndmlidj  reined  rubiacin-* 
faureö  Äali,  (oft  ed  in  ftebenbem  SÖaffer  auf,  unb  verfemt  e0  mit  einem 
deinen  Uberfcr)uß  oon  faujtiföem  Äali,  leitet  nun  längere  3*it@c$we' 
felwafferjtoff  burc^  bie  Coswig,  worauf  Q^forbarinm  einen  purpurnen 
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9?ieberfd>lag  eräugt,  bereine  93erbinbung  von  SHubiacin  mit  fcarot 
ifl.  9D?an  bringt  benfelben  auf  ein  gifter,  waföt  it)n  mit  fairem 
Sffiafier  auö,  unb  werfest  tyn  mit  @al$fdure,  meiere  SRubiacin  jurücf 
lagt.  £>a$felbe  wirb  in  fodjenben  2llfot)ol  gelö|t,  unb  fdjeibet  fid)  beim 
(Srfalten  in  gelben  Söldttdjen  aue),  bie  buref)  eine  jweite  Ärpftallifation 
gereinigt  werben.  3m  reinen  3ujtanbe  jtellt  et)  prddjtig  frofrallifirte 
Safein  unb  Nabeln  von  großem  C^lanje  bar,  bie  mit  Sobblei  ÜI;n 
lid^feit  t)aben.  £)ie  garbe  t)at  met)r  einen  grünen  als  rotten  ©cbein. 
iKubiacin  löjt  jtet)  in  fot)lenfaurem  Äaü ,  beim  Äocfjen  mit  blutroter 
garbe  auf,  unb  beim  (Srfalten  Reiben  ftd)  etwao"  frnjtallinifdjeglotfen 
aus.  3«t  fauflife^en  Äali  löjt  eö  fid)  mit  fdjöner  Purpurfarbe  auf, 
bie  einen  me£r  rott)en  @tid)  t)at,  ald  bie  Söflingen  von  Wijarin. 
SBirb  gebeijteö  ajaumwoUenjeug  in  fvd)enbeö\2Ba|Ter  gebraut,  worin 
SKubiacin  verteilt  ijt,  fo  nimmt  baöfelbe  eine  @pur  einer  gdrbuiigan,oie 
f o  gering  ifl,  baß  offenbar  biefer  @roff  bei  ber  Ärappfdrberei  feine  2£irfnn9 
£aben  fann.  2>a6  Dtubiacin  befielt  nad)  ®d)uncf  aud  31  äquivalent 
£ot)lenjtoff ,  9  Äquivalent  SBafferjloff  unb  10  Äquivalent  Sauerjtojf. 

2)ie  SHubiacinfdure  fommt  im  Ärapp  nicfyt  gebilbet  vor. 
@ie  bilbet  fiefc  er  jt  o(jne  Sweifel  auö  Stubiacin ,  unb  wirb  am  reinjten 
auftben  Ärpftallen  beö  rubiacinfauren  Äaliö  gerieben.  3u  t^rerSar- 
fUllung  Iöfl  man  rubiacinfauree)  Äali  in  fiebenbem  SBafTer  auf  unb 
bringt  (Saljfdure  ober  irgendeine  anbere  ftarfe  ®dure  t)in$u,  welche 
bie  SKubiacinfdure  ald  citronengelbeö  9>ulver  fallt,  weldjeö  nid)t  in 
Ärnjlallen  erhalten  werben  fann.  £>ad  SHubiacin,  um  e$  in  SKubiacin-- 
fdure  &u  verwanbeln ,  verliert  1  Äquivalent  Safferjtoff  unb  nimmt 
bagegen  6  Äquivalente  ®auerftoff  auf.  £>urd)  bie  (Siuwirfung  von 
©djwefelwafferjtojf  get)t  bie  in  OTalien  gelöjte  SRubiacinfdure  tvieOer 
in  Dtubtactn  über,  ©ebeijtem  SbaumwolIen$eug  erteilt  bie  SHubiacinfdure 
in  fodjenbem  SBBoffer  ober  Hlfobol  nur  eine  geringe  gdrbung. 

2>a$  Sttubian  ober  ber  fcitterjroff  beö  Ärappe  bilbet  einen 
ftanbtjeil  be$  burd)  Mauren  in  ber  Ärappfoc^ung  erzeugten  braunen 
Jftieberfcfylagtf ,  unb  löjt  ftcfc  nad)  (Entfernung  bee)  @dureuberf<$uj[e* 
in  Faltern  S&ajfer  neben  ^eftinfaure  auf.  SGeibe  Äörper  lajfen  ftdjnact) 
2lbbampfeu  ber  CÖfung  bura)  &ejjanb(uug  mit  2llfot)ol  trennen,  worin 
SRubian  ftcr)  auflöjt,  weldjeö  folgenbe  (Stgenfcfcaften  beftfct.  (So*  ijHn 
bunnen  @d)ic$ten  vollfommen  burcfjft^tig  unb  von  gelber  garbe,  in 
biefern  öfafien  erfcfyeint  eebunfelbraun.  2>ie  wdjferige  tföfung  bejfelbw 
tft  gelb  unb  von  tntenftv  bitterem  ©efcfjiuacf.  Sine  concentirte  ftebenbenb« 
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eöfung  bedfefben  hübet  beim  (Erfalten  eine@aUerte  unb  ^ierna4  erffdrt  ed 
fid>,  bafj  man  buref)  &ehanblung  von  Ärapp  mit  f^r  wenig  foc^enbem 
Sajftr  eine  glüjf'gfeit  erhält,  bie  beim  (Erfalten  gelatiuirt ;  biefe  ©allerte 
troefnet  an  einem  warmen  Orte  &u  einer  gelben  funigartigen  JJaut 
fin.  SKubian  ijt  ber  einige  ftirflloff^altige  SÖejianbt&eif  bed  Ärapp*. 
Die  wdfferige  Cöfiing  t&eilt  gebeiztem  3eug  eine  dußerjt  fcfjwadje  gar« 
bung  mit,  fo  ba§  ed  ald  garbfloff  bnr^ane  nic$t  betrautet  werbeu  fann. 

Die  <pef  ttnfaure.  Der  ££eil  bed  bura>  ®dure  in  ber  Ärapp 
abfocr)ung  erzeugten  bunfelbrannen  OWeberfdjlagd,  ber  im  tflfofjol  un< 
auf(dolid),  im  SBajfer  bagegen  lödlid)  ijt,  bellest  aud  «Peftinfdure,  welche 
®  d)  u  n  cf  nidjt  genauer  unterfudjte. 

Dad  Xant^tn  bübet  im  audgefcfjiebenen  uureintn  3uftanbe 
einen  biefen,  gelben  ober  braunen  ®nrup,  ber  fic^  nid)t  troefnen  laßt 
unb  an  ber  Cuft  noefc  nte£r  geudjtigfeit  CHiytyt.  (Ed  bejijjt  einen  wib« 
rigen  ©efcfcmacf ,  ber  jugleid)  bitter  unb  füfi  ijt.  ©ebeijted  &aum> 
wollenjeug  nimmt  in  einer  foerjenben  Xantf>inlofung  feine  gdrbung 
an;  wenn  aber  bie  £ofung  in  golge  ber  Sinwirfung  atmofp&drifd>er 
tfuft  braun  geworben  ijt,  fo  nehmen  fowofjl  T$onerbe  ald  ^ifenbeijen 
eiue  braune  gdrbung  an,  wd^renb  bie  ungebeijten  Stellen  einen  brau- 
nen 0tidE)  erhalten.  Xanten  ijl  bafcer  beim  Ärappfdrben  fe£r  uad)« 
tljeilig  unb  feine  (Entfernung  ijl  ein  33ort$ei(,  ber  bei  ber  Umwanblung 
oon  Ärapp  in  ©arancin  jlatt  jtnbet 

Dad  aud  bem  Ärapp  audgefefciebene  2tlp&a£arj  beftfct  eine 
bunfelbraune  ober  röt()lid)braune  garbe.  3n  ber  Ädlte  ijt  ed  fpröbe 
unb  puloerifirbar ;  bei  65°  wirb  ed  weicr)  unb  fd>mtl^t  in  no<$  £d£erer 
Temperatur  in  bunfelbraune  Tropfen.  SBtrb  gebei&ted  baumwollen* 
$eug  in  ftebenbem  SGBajfer  gefönt,  in  welchem  etwad  2tfp$a£ar$  fudpen- 
birtijl,  fo  nimmt  baffelbebei  T(>onerbebei>  eine  orangene  garbe,  bei<5t* 
fenbeije  hingegen  eine  braune  garbe  an.  Die  gdrbung  i|l  jebod)  fo  gering, 
baßed  nid)t  wa£rfd)einlid)  fcfyeinr,  bafj  biefe«  i?ar$  irgeub  etwa«  bei  ber 
ärappfdrberei  ju  bem  erwilnfcfyfen  (Effeft  beitragt.  3m  ©egent^eil  auf ert 
ed  einen  fcfydDlidjen  Einfluß,  inbeiu  bie  ungebeijten  Steden  bed  3eugd, 
welche  weiß  bleiben  foUten,  eine  unangenehme  gelbe  gdrbung  annehmen. 

Dad  $beta£ar$  wirb  and  ber  ftebenben  Cöfung  bed  früher  be* 
nannten  ^eü'braunen  9>uIoerd  abgefegt,  »ei  ber  Temperatur  bed  (ie* 
benben  SEBafferö  fdjmif$t  ed  famn,  fonbem  wirb  Hbei  weiefc  3«  tfeben-- 
bem  SEBaffer  Iöft  ed  fid;  wenig  mit  gelber  garbe  auf.  ©egen  gebend 
3eug  oer^dlt  (tefc  bad  $eta£ar$  ganj  wie  bad  oorige. 
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lieber  den  $rojeß  bed  Srappfdrbend  tjl  ©chunctto 
2Cnft<^t/  baß  nur  bad  eigentliche  21ft^artn  bie  garbe  hervorbringt,  urt 
alle  andern  Stoffe  dejfelben,  von  feiner  ober  einer  nur  fe^r  gering, 
ja  mehr  fchddlichen  SBirfung  find,  unb  büß  ed  eine  irrige  Wim: 
fei,  wie  einige  behaupten  wollen,  baß  dad  Vorbandenfein  »erföi<bfa;. 
gleichbedeutender  Sarbeftojfe,  wie  Ärapppurpur,  ber  Die  eine  SBirfapj, 
und  jtrapprott)/  dad  eine  anbere  hervorbringen  foH  u.  f.  w.  bnr^n* 
ber  Begründung  entbehren.  Von  aßen  ®ubjranjen  bed  Ärapp*  ijl  toi 
färben  nur  älijarin  nii&lich/  alle  übrigen  aber  er>er  nad^t^eiltg, 
fonberd  $eftinfdure  unb  Santtjin.  ©ad  3Eantr)in  wirb  roähreab  W 
Ärappfdrbend  ohne  3weifel  ornbirt,  und  fejjt  fleh  ald  braune  ^obj}«; 
an  alle  fytiU  bed  3*uged  ab.  £>iefe  8ubfranj  wirb  nebjl  ber  tyftri 
fdure,  bent  SRubiacin  unb  ben  ipargen  fpdter  entfernt,  indem  math 
3euge  in  Reißer  ®eifenauflöfung  be&andelt.  ©ad  tflfali  der  Seife  ß 
die  triebt  $ur  S2Befenr)ett  der  gar  ben  befindlichen  (3ubfran$en  auf,  ii 
renb  bie  fette  @dure  in  Verbindung  mit  2Ui$arin,  $r)onerde  «nbW1 
ornd  auf  dem  3tuge  jurücf  bleibt. 

3n  $e3e^ier)ung  auf  die  Behandlung  und  die  Sftatur  freö  (Bari; 
cin'd  r>at  man  bid  jeft  angenommen,  daß  burd)  bie  @4»efelfir- 
der  ©ummi,  ^c^leintr  3ucfer  ic.  ^erfrort  werde,  wahrend  der  gfl#; 
unangegriffen  bleibe,  und  in  Betreff  der  größeren  SEßirfunghatmfln* 
fagt  daß  der  garbfroff  in  den  3?Q?n  der  Ärappwurjeln  enthalten ' 
fo  daß  er  durch  303a  jfer  nicht  geltet  werden  fann,  wad  abrrnach  3'^ 
rung  der  3«Wen  durch  ®cr)wefelfdure  fratt  finde.  Siefen  Annahmen  ir? 
@d)uncf  entgegen,  daß  die  fchddlichen  Bejlandtbeile  bed  Ärappdfca- 
®chwefelf4ure  nicht  jerflört  werden,  mit  2didnac)me  ded£ant$iaM 
inBetreff  ber  3erflorung  der  3<ü*en  verfiebert  er,  daß  man  bi<  §te 
SGBirfung  err)dlt,  wenn  man  fo  verdünnte  ©chwefelfdure  nimmt/ 
die  ipoljfafer  nicht  davon  angegriffen  wird.  (Er  fchreibt  die  vorjiijli* 
SBirfung  ded  ©arancin'd  nur  $wei  Urfachen  ju,  nämlich  daß  &er  & 
unb  die  S0?agne(la,  welche  mit  einem  Steile  ded  garbfloffd  im  |r* 
verbunden  find,  welche  Verbindung  unauflöslich  und  unfd^tg  ju«  P 
ben  iß,  von  der  @aure  aufgelöst  unb  ber  Äalf  und  die  SDfagneftatf 
fernt  werden,  wodurch  bad  2tltgarin  frei  gemacht  wirb.  3weiten5 
aber  auch  bad  fchdbliche  dCantr)tn  duret)  dad  Hudwafchen  mit  feto 
SBajfer  entfernt,  da  ed  durch  &aure  nicht  niebergefchlagen  wird.  } 
Salle  man  heiße  ©dure  anwendet/  fo  wird  dad  Xanten  tjcmtfi 
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wentgfrend  in  eine  bunfelgrune  @ubftan$  umgednbert,  unb  ba^er  rü£rt 
bie  bunfle  garbe  bed  ©arancin'd  unb  ni$t  oon  jerftörter  i?of$fafrr, 
wie  man  annahm.  9?acfc  ber  £e  fcanblung  mit  Säuren  bleiben  bie  er- 
warnten  ®ubftanjen  fceö  Ärappd  im  freien  3uflanbe  junicf  unb  ed 
ijt  ba£er  not$wenbig  eine  f&afe  $u$ufe£en,  bie  gewöhnlich  in  @oba  be- 
fielt, ber  jebodj  Äalfwajfer  oorjujie^en  tjl. 


^^nter  Jlbftynttt 

JBIauf  dr&enbe  organifcfce  $flan$en,  toelc$e  ba« 
Snbigotht  enthalten  unb  futflantiüe  Blaue  $at* 
Ben  $u  erzeugen  uermögenb  finb. 

^ie  ^tlaujon,  welche  bad  ^nbigohn  in  uiejr  ober  weniger 
reichlichem  3)?afJe  enthalten,  finb  burety  alle  $£ei(e  ber  2Öe(t  oerbrei* 
tet.  311  beioen  3"bien  finb  ed  bie  oerfdjiebenen  Urteil  ber  3«bigo-- 
fera  ober  anilpflanjen ,  aud  welken  ber  3nbigo  fabrifmäfjig  berei* 
tet  wirb  /  fo  wie  in  Ojtinbten  aud)  nod)  ber  färbenbe  «Rofenlorber 
(Neriam  linetorum)  bed  Dr.  SKojrburgf).  3»  Suropa  tfr  ed  ber 
Sflib  (Isatis  linetoria),  ber  feit  3a^uubertru  (um  SMaufdrben 
ber  @d)afwolle  oerwenbet,  unb  in  neuerer  3eit  ber  gdrberfnötrig 
(Polygonum  linctorium) ,  aud  welkem  3nbigo  bargeftellt  wirb. 

Übrigend  gibt  ed  no$  eine  große  Xu^l  ^flanjen,  welche  bad 
Maufärbenbe  Pigment  bed  3nbigod,  aber  niefot  in  foldjer  SKeid^af* 
tigfeit  entsaften,  baß  ed  fid)  ber  2Äu$e  lohnte  td  für  ben  praftifefcen 
©ebraud}  audjufcteiben,  unb  ba&er  nur  in  ivtffenfd^aftftc^er  ipinftdjt 
oon  3nrereffe  jinb. 

«Halbem  wir  bie  am  reichen  mit  3nbigo  begabten  $flan$en 
unb  ben  ?(udfd)eibungdpro$eß  bed  garbftoffd,  fo  wie  bie  33enu$ung  bed 
3nbigod  in  ber  gefammten  2)rucf*  unb  $5rbefunft  einer  nähern  33e* 
feudjtung  unterzogen,  werben  wir  am  0cr>lujfe  berfelben  nod)  einige 
2Borte  über  bie  minber  3nbigotin  ent&aftenbe  9>flanjen  anreihen. 

$ott  bem  3nbigo  tttt&  beffen  Sfnttcttfeuttg  ttt  fcer  &tutf= 

tut*  $|at&efunft. 

3  n  b  i  g  o  ,  3  n  b  t  3  (Pigmentum  indicum)  iß  eine  im  ipanbef 
wfommenbe  ^flanjenfarbe,  bie  in  tyren  €igenfc$aften  nu$t  allein  von 
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ben  übrigen  $>flan$enfar&en,  fonbern  aud)  von  ben  ^flanjenftoffen  int 
Allgemeinen  abliefet,  unb  vor$üglid>  in  Oft--  unb  2EBeftin&ien  üuö 
mehreren  Arten  bafelbft  wacfjfenber  3nbigopfIan$eu  burd)  eine  fiinftlidp 
£>arjreflung  abgefonbert  unb  afö  Sarbematerial  gewonnen  wirb. 

2>er  Snbtgo  war  fdjon  ben  Turnern  befannt,  fie  erhielten  tyn  ou$ 
Sntien,  gebrauchten  if;u  aber  blod  ald  Malerfarbe,  weil  jte  i£n  nid)t 
aufjulöfen  verftanben :  gHtniud  erwähnt  bcjfelben  unter  bem  Warnen 
lndicum.  £>ie  (Eigenfdjaften,  bie  er  von  i$m  gibt,  »äffen  auf  unfern 
3nbigo.  (Sr  fagt  bavon,  baß  er  föwarj  audfe^e,  gerieben  mit  SSBajfer 
verbunnt,  aber  eine  9Rifd)ung  von  sölau  unb  Purpur  jeige,  im  geuer 
mit  purpurfarbiger  glaninte  verbrenne  unb  r)dufig  mit  Saubenmijt 
verfallt  fei. 

Sttacf)  bem  Verfalle  beö  römifdjen  Reicrjd  fäeint  er  geraume  3eit 
blod  in  einigen  feilen  3talienö  befannt  gewefen  ju  fein.  Gr  hm 
bumald  tü'er  Aegypten  unb  Morien  vornehmlich  naety  beliebig.  Die 
früheren 93orftellungen unb Umftäube, welche £>iodcoribed,  © a l e n, 
•>pau(uö  Aeginetattnb  Anbere  mitteilten,  veranlagten  (Eanepa« 
riud  in  feinem  SBerfe  >de  Atrameniis  etc.«  weldjed  im  3ar)re  1619 
ju  «Beliebig  erfdjten,  bed  3nbigd  $u  gebenfen.  (Sr  fagt:  £iefe  ©üb* 
ftanj  r)eijjt  in  ber  gemeinen  @pracr)e  »Endego,«  unb  wirb  von  ben 
£au  fleuren  aud  Sutten  naer)  Aferanbrien  in  Aegypten  unb  nad)  ©nrien 
gebracht,  von  wo^er  fie  nad)  «Benebig,  bem  «Jttarftprajj  ber  ganzen  ÜBrlt, 
wie  er  ftd)  audbrueft,  übergeführt  wirb.  «Bon  «Benebig  aud  verbreitete 
er  ftcf)  nad)  ben  (Statten  2)eutfd)lanbd.  Giovanni  Ventura  Ro- 
setti,  welcher  unter  tem  Tanten  9>fietr)o  im  3ar;re  1549  feine  gärbe 
fünft  rjeraudgab,  geteuft  tatin  beo  3ntigo6  gar  ntcf>t.  Allgemeiner 
würbe  ber  Öebraucf)  bejfelben  in  (Suropa  betrieben,  ald  ber  2Beg  nad) 
bem  Vorgebirge  ber  guten  Hoffnung  aufgefunbeu  würbe,  wo  bie  i?el 
lanber  in  ber  «Dritte  bed  16.  3a&r(junbertd  beufelben  auö  Oftinbien  $u 
und  brachten,  aber  erft  ju  Anfange  bed  17.  3a^rf;unberto  allgemeiner 
befannt  würbe. 

3n  2)eutfcf)lanb  fanb  ber  ©ebrüuef)  bed  3"tigod  Anfangd  vielen 
SEBiterfprucr^,  befouterd  von  Seiten  ber  @d)tvar$färber,  welche  üe 
neuen  Äunft  •  unb  <£d)6nfdrber,  bie  it)n  einführten,  unb  bie  Anfang* 
t&eild  aud  3talien,  tf)eiia  aud  ben  fflieterlanben  eingewanbert  waren, 
mit  3unft&mang  verfolgten.  Der  9?eic^e3tag  &u  Stfegendburg  unb  me^ 
rere  Regierungen  verboten  if)n.  2)er  Äurfürft  3  o  M 11 11  ©eorgl. 
von  Saufen  würbe  um  tad  3a^r  1650,  fo  wie  ber  JJer|og  von  ®ot$a, 
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<£rn|l  ber  gromme,  um  ba«  3a$r  1666  bewohn,  benfelbe«  bei 
wiHfurlicfeer  ©träfe  an  @ut,  (£$re  unb  üetb  ald  eine  fcrjdbficf)  freffenbe 
Seufeldfarbeju  verbieten.  3"  Dürnberg  mußten  biegdrber  fogar  jähr- 
lich fdjwören,  nur  mit  SBaib  Mau  $u  färben,  liefet  bejfer  erging  ed 
i£m  in  granfreidj,  wo  £einrid)  IV.  im  1609  feinen  ©ebraud) 
bei  Sobedfirafe  unterfaßte,  unb  wofelbft  nod)  unter  Dem  großen  G,oU 
bert  bie  2lnwenbung  bejfelben  einige  3<it  lang  oerboten,  nad^er  uur 
mit  bem  ^unbertfadjen  @ewid)t  SBaib  Qtftatttt  würbe,  bi$  Duffan'd 
'SSerfudje  im  %a1)r  1737  beffen  ©ebraucr)  freigaben,  woburd)  biefed 
fc^a^bare  garbmaterial  von  Sag  $u  Sag  me£r  gingang  in  ben  euro- 
päischen gdrbereien  gewann,  fo,  Daß  jefct  ber  SBaib  baburefc  fafl  gan$ 
oerbrdngt  würbe. 

0  fr  -  unb  20  ejtinbifctye  9>ffan$en,  welche  ben  3nbigo 

liefern. 

Die  oerfdjiebenen  ^flanjen,  auö  welchen  bor  3nbigo  al$  0a(j-- 
ine$(  gefallt  wirb,  fiub:  a)  Indigo fera  tinctoria,gdrber 
tubig,  ?1  n  il  ober  gern  ei  n  e  3  nbigop  flaute,  in  Ojrinbien  unb 
oorjuglid)  in  Jpapti  mit  Sorgfalt  unb  in  großer  #?enge  gebaut.  Diefe 
^flan&e  erreicht  eine  gewöhn lidje  #ö(>e  von  jwei  guß,  unb  wenn  fte 
nidjt  befcfynitten  wirb,  trifft  man  fie  $uweifen  aud)  manneetyod)  an. 
Der  Stengel  i|l  in  viele  aufred)t(te()enbe  3weige  gereift,  an  welchen  , 
gejieberte  SMatter  fi£en,  welche  eiförmig,  bläulich  angelaufen  unb  ein» 
onber  gegenüber  gejtellt  fiub.  ?lud  ben  gMuntenwinfehi  fließen  fur$e 
8Mumenröl;ren  £m>or.  Der  .fteld)  ijt  einblätterig,  weit  unb  fünffach 
ringeferbr.  Die  ifclumen  ftnD  gelb  unb  rotfybunt,  unb  wad)fen  in  gratis 
ben,  Die  fur^er  finb,  ale*  bie  Blatter,  in  Deren  SBinfeln  fte  tiefen ;  auf 
fte  folgen  ftdjelförmig  gefrumtute,  mit  furjen  filbergratien  ipärdjen  be.- 
befte,  gefteberte  puffen.  X)er  <£>ame  i|l  bttnfelgriiu  ober  fcfywdrjlicr). 
Die  gltigel  ber  Blumen  finb  rotl>,  baö  §d)iffd)fn  hingegen  gelb.  Die 
$>|lanje  oerbreitet  bec*  JlbenDd  einen  jlarfen  ©eruety.  b)  Indigo  fera 
di  sperma  L  wilDe  ober  $  weif  am  ige  3  n  b  i  g  o  p  f  l  a  n  $  e, 
wadjjl  in  Ojlinbien  uuD  ?lnterifa.  @ie  wirb  weit  größer  alö  Die  oorige; 
ber  Grengel  i|r  aufredet,  bie  Starter  ftnb  gefiebert,  mit  ovalen,  flum* 
öfen  nnb  fdjönen  grünen  aMdtfdjeu,  welche,  wie  jene  ber  Indigofcra 
tinetoria,  etwad  mit  ber  ipanb  gebriicff,  fleif  werben,  unb  unter  einigem 
©eräufd)  $erbred)en.  Die  $erftreuten  Blumen  f?aben  einen  fußlidjen 
©eruc$,  bie  runbli<$en  unterwdrte  It'egenbeii  ®a)oten  enthalten  5  bid 
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6  0amen.  Die  ^flanje  enthalt  mer)r  3nbigo,  als  Indigofera  tinc 
toria,  unb  foll  nad)  gfaubwiirbigen  33erficf>mtngen  ben  GuatimaUio- 
digo  liefern.  c)lndigofera  Anil,  @i <t)el f r u d) tige  3nt:= 
g 0  pflanze  flraucfyarfiger  Ü^atur,  wdcfyfl  in  Oflinbien  uno  tatf» 
wilb  unb  angebaut,  üinne  nenne  fie  beßwegen  Äntl,  weil  (ie  mitto 
Indigofera  tinctoria,  Indigofera  disperma  unb  Indigofera  argei 
tea  viele  He&nlicfyfeit  beffft,  von  welken  Korten  fte  ftd^  außer 
gigur  ber  &ldtter  nocb  baburcr)  unterfdjeibet,  baß  fte  überhaupt  te 
ijl.  Die  ipiilfen  finb  frumm  unb  fpifcigf  bie  Blatter  gefiebert,  ih 
$(dttd;en  fan$enförmig  unb  unten  paarig.  Die  #fumentrauben  «: 
furj.  d)  Indigo  fera  argen  tea,  L.  fi I  I b  e r  f  a r ben e  3oÜJJ 
pflanze,  auct)  33a  fl  a  rb  in  b  igo  p  f  la  n  £  e,  wdcfcfHn  XjfytK 
Arabien,  Ojlinbien  unb  i)l  in  Kmerifa  ein^eimifcr).  Die  ^ftonj« 
mit  ber  Indigofera  tinctoria  viele  ?(er)nlid)feit,  unterföcibet  fujato 
von  berfelben  baburd),  baß  il;re  SMdtter  fowot)l,  al$  bie  3iveigef  nr 
einem  filberfarbigen  gil$e  bebecft  finb,  unb  bie  ^amenfcfjoten  nur  = 
®amenferne  enthalten.  9)?an  f>dft  biefe  9>flan$e  für  reiebjaliig«* 
blaufdrbenbem  Pigment,  afö  bie  Indigofera  tinctoria.  c)  $tf  H 
d  i  gofe  r  a  h  i  rs  u  ta,  w  ei  ß  t)aa  ri  ge  4  ottige3n^ig^Pf'flD1' 
in  Ojlinbien,  Gepfon,  QfytäutöupyaU,  Oupana  :c.  ^duftg  vorfommf- 
Die  9>flan$e  ijl  r}ocr>|ldnimig,  paarig,  flarfdjlig,  mit  wollenen,  \W 
djen,  umgefet)rt  ovalen,  außen  großem  3Mdttcrjen  verfemen,  wesi 
borflenformige  flnfdfce  £aben,  mit  fpannenlongen  wolligen  8Mb»* 
dr)ren,  unb  viereckigen,  wollenen  ®d)oten  mit  Meinen  weißlichen  ®w- 
f)  Indigofera  pseudo-  tinctoria,  gdrber*3n^ 
pflanze,  wddjjl  in  Ojlinbien,  wo,  nad)  Dr.  Jpenne,  baraus m 
bejle  3n&igo  bereitet  wirb,  g)  Indigofera  cinerea,  a fi- 
graue  3nbigopflan je,  wdc&fl  in  Ojlinbien.  h)  Indigofer 
sericea,  f  e i b  e n  a  r  t ige  3  n b i g 0 p f  l a n $ e,  unb  Indigofer 
erecta,  au  fred)tfler)enbe  3^^^gop flanke,  welche auf w 
Vorgebirge  ber  guten  jpoffnung  angetroffen  wirb,  i)  Indigofer' 
augustifolia,  f  d)  m  a  I  b  I  d  1 1  r  t  g  e  3nbigopf  Ian$e,  in  ^ 
inbien  unb  ®übafrifa.  k)  Indigofera  glabra,  glatteS' 
bigopf fange,  ijl  in  Ojlinbien,  Walabar  unb  (Eeplon  urfprun^ 
ju  £aufe,  unb  bafelbfl  unter  bem  Manien  ttnil  von  5D?abraö  befand 
l)Indigofera  eneaphylla,  Meine  fii  n  f  b  Id  t  terig'3* 
bigopflanje,  hie  in  Ojlinbien  vorfommr,  unb  auf  ben  Sßergen  t< 
Vorgebirgen  ber  guten  Hoffnung  einr}etmifcfy  ijl*  m)  Indigofer 
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arcoata,  f  r  u m mf r ü d) t  ig  e  3 n big op f  I a n  je,  in  Öftinbten 
$u  Jpaufe.  n)  Indigo  fcra  caudiacans,  weißliche  oft  in* 
bifdje  ^flanje.  o)  Indigo  fera  mexicana,  merifani- 
fdje  $flan$e,  öie  burcr)  @übamerifa  »erbreitet  ijl.  p)  Indigo 
fera  coerulea  Roxburgh,  £  i  m  m  e  I  b  1  a  u  e  $  f  l  a  n  $  e,  in 
ber  Selingadfpradje  (Saruili,  bie  einen  fronen  3«bigo  gibt,  q)  In- 
digo fera  cytisoides,  cptifu$artige3"bigopflan$e, 
welche  auf  bem  Vorgebirge  ber  guten  Hoffnung  angetroffen  wirb.  3" 
bemfelben  Canbe  fommen  nod)  vor:  Indigo  fera  psoraloides, 
pfora  (artige,  unb  Indigo  fera  procumbens,  liegenbe 
3nbig  opf  lanje.  Indigo  fera  tri  fo  Ii  ata,  bteibl&tte* 
rige  3"bigopfIan$e,  wdcfcft  in  Ojrinbien.  9Wit  ben  £ier  ange- 
gebenen gibt  e0  nocft  gegen  60  Ärten  ber  3"bigopflan$en,  welche  in 
Jimerifa,  Elften  unb  flfrifa  oorfommen.  3«  Suropa  fennen  wir  bi* 
je£t  nur  2  ein&eitnifdje  9>flan$en  aud  welchen  3»bigo  mit  93ort£eil  ge- 
bogen werben  fann,  nämlid)  ber  SBaib  (Isatis  tinctoria)  unb  ba$ 
Poligonum  tinctorium. 

äuftur  ber  3nbigop  flanken  in  beiben  3nD|<"- 

£>ie  3"bigopflan$en  liebem  im  Allgemeinen  einen  guten,  aber 
nidjt  511  fetten  ©oben,  unb  enthalten  in  Reißen  Älimaten  unb  in  war- 
men 3a£ren  me£r  garbftoff  ald  in  minber  warmen.  Die  3"bigopflan$e 
ijl  perenirenb,  bauert  10  3fl&re  unb  langer  auö ;  ba  aber  nur  bie 
Blätter  ber  jungen  ^ßflan^cn  oiel  blaued  Pigment  enthalten,  fo  er- 
neuert man  bie  $flan$en  in  Ojtinbien  alle  3<*f>re.  Le  Gaux  de 
flaix  bemerft  auöbrücflicfc,  baj  fcfyon  jweijd^rige  ^flanjen  weniger 
Snbigo  geben  ald  einjährige.  2)ie  glatter  ber  altem  ^flanjen  geben 
jwar  me£r  ®aft,  aber  weniger  garbjlojf  ald  bie  ber  jungern.  (Sd 
werben  jä^rlid)  brei  ®d)nitte  oorgenommeu,  wooon  ber  erfte  ben  beften, 
ber  Ie£te  hingegen  ben  geringfien  3»bigo  liefert.  3n  Cänbern  hingegen,, 
wo  baS  Älima  titelt  fefcr  Jeif  ijf,  entwickelt  ftd)  ber  garbjlojfge$aft 
in  ber  $flan$e  in  einem  3*£re  nid)t  ooUfommen,  ba^er  bie  (Ernte  erfl 
im  ^weiten  3«&r*  oorgenommen  werben  fann.  3n  2&W0  wirb  bie 
3nbigopflan$e  in  einem  leichten  ,  wo£l  burcfygearbeiteten  SBoben,  ber 
feiner  Uiberfd?wemmung  auogefejjt  ijt,  cultivirt.  SO?an  wd^It  lieber 
abhängige  Orte,  weil  biefe  Sage  ber  gelber  beut  SRegenwajfer  feinen 
Aufenthalt  gemattet,  welche*  bie  Snbigopflanje  oerberben  würbe,  unb 
bie  Ueberföwemmungen  oerjinbert,  welche  fie  mit  einem  fcfylblictyen 


Digitized  by  Google 


302 

©flamme  bebecfen  würbe.  Uebrigend  fann  ba6  nubcrc  unb  glatte 
Canb  auct)  ju  biefem  ?lnbau  bemi|t  werben,  wenn  man  binnen  unb 
©räben  gttr  Ableitung  bei  SSBafferd  anbringt,  unb  wenn  man  bie  S8or- 
ficr)t  gebraucht,  erfl  nad)  ber  9tcgen$eir,  welche  bie  Ueberfd)wemmung 
oeranlafjf,  ben  Anbau  oorjuner;men.  9)?an  legt  ben  @amen  in  fleiue 
(Kraben,  welche  mit  ber  ijaue  jwei  btd  brei  3ou"  rief,  einen  guf?  von 
einanber  entfernt,  unb  fo  gerabe  al$  moglicb  gemacht  finb.  SOfan  mufj 
beftänbtge  Sorge  tragen,  ba$  Unfraut  auszurotten,  weld)e6  bie  3"-" 
bigopflan^e  erfliefen  würbe.  Ob  man  fie  fdjon  $u  jeber  3*it  auöfden 
fann,  fo  jier)t  man  bodj  gemeiniglich  ben  grüt)ling  oor.  2)ie  geucfjtig» 
feit  maefct  bag  bie  $flan$e  in  3  ober  4  Sagen  aufgebt.  @ie  erlangt 
in  $wet  Stfonaten  tr)re  ©rofje.  2)?an  fd)neibet  fte  mit  ftcrjelförmigen 
Seffern  ab/  wenn  fte  ju  bluten  anfangt,  unb  biefer  @cr)nitt  gefcr)iet)t 
»Ott  6  &u  6  2Boct)en.  £)ie  ^flanje  baurrt  für  ben  ©ebraud)  jwei  Sahire, 
nacr)  biefer  3eit  rottet  man  fte  aud  unb  pflanzt  fte  frifer).  2)a  bie  3n* 
bigopflanje  bad  (Srbreidj  balb  entfrdftet,  weil  fte  nidjt  2uft  unb  $£au 
genug  burcr)  ir)re  Blatter  anjie^t,  um  bie  (Srbe  $u  befeuchten,  fo  iji 
ed  für  bie  ^Pflonjer  vorteilhaft,  einen  weiten  3?aum  $u  beftyeu,  ber 
mit  Räumen  befefjt  bleibt,  bid  man  für  nöt^ig  ftnbet,  fte  um&ur)auen 
unb  it)ren  ^Plajj  mit  bem  3n^'9°  Su  befefcen,  benn  man  muß  ftcr)  bie 
&aume  wie  @augrö£ren  oorflellen,  burcr)  welche  bie  (£rbe  unb  bie 
Cuft  wectrfelweife  i£re  grja^rungöfrafte  mitteilen,  ald  Saugroben, 
woburd)  bie  £>ünjte  unb  bie  @dfte  ftd>  wecfcfefweife  an$ier;en  unb  in 
ein  ©leid)gewid)t  fe&en.  ÜBenn  bemnacr)  ber  fcaumfaft  burd)  Die  SEBur* 
jeln  au$  ber  (Srbe  bid  an  bie  Bweige  fteigt,  fo  jie^en  bie  Blätter  bie 
Cuft  unb  fünfte  an  ftcr),  welche  burc$  bie  gafem  beö  fcaumetf  um« 
laufen  unb  wieber  jur  Srbe  fe^ren,  unb  ir)m  an  St)au  wieber  geben, 
road  fie  an  9?a£rung$faft  verlieren,  liefern  wec^felfeitigen  (Sinflufj 
infolge  gefd)ie£t  eö,  baß  man  neben  Anlegung  von  Söäumen,  welche 
bie  gelber  fruchtbar  erhalten,  um  ben  3nbigo  barin  ju  fden,  btejcntgeu 
gelber,  bie  ju  biefer  9>flan$e  gebraucht  warben,  mit  Kartoffeln  beredt, 
beren  friecr)enfce  3weige  bie  (Erbe  frifer)  erhalten,  unb  beren  S^ulnif 
bie  grucfctbarfeit  erhalt  unb  er&6r)t.  2>ie  3nbigopfIan$e  iji  in  tyrera 
erfien  *Bacf;$t&ume  manchen  3ufd0en  ausgefegt ;  juweilen  oerbrennt 
fte  bie  @onnenbi&e,  &uweifen  erfiicft  fte  in  biefen  ©egenben  tfmertfad 
ein  eigener  SßBurm,  ber  fte  umfptnnt ;  ed  ftnben  ftd)  aucr)  manche,  beren 
Ötiel  burd)  ben  ®ttcr)  eineö  anbern  fe£r  gemeinen  SBurmö  oertroefuet 
unO  iufammenfallt/  ober  beren  Blatter,  bie  ben  eigentlid;en  2Bert$ 
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auömadjen,  in  24  ®tunben  burd)  bie  Raupen  obgrfrfffen  werben. 
Diefer  le|jte  ^duftg  oorfommenbe  Uebeljlanb  r)at  ju  bein  @|>ricr)wort 
flnlafj  gegeben,  »baß  bie  3n^id°fPanier  r*'4>  fd)lafen  flehen  uob 
arm  aufliefen..« 

3n  ©upana  unb  ber  amerifanifcften  Serra  girma  wirb  Indigo 
fera  hirsuta  oorjiiglid)  ciiltiotrr,  weil  if)t  ba$  fcortige  Älima  am 
mrißen  &ufagt,  inbem  anbere  von  ^arterer  Diöfur  tttc^t  gebeir)en  würben. 
Sie  glätter  werben  vom  erjlen  unb  ^weiten  ®cr)uitt  oerwenbet.  ®ie 
fonueu  ffd)$  2Bod)en,  ja  jwei  bid  brei  Monate  alt  frin,  ot)ne  SRad)t$ei( 
an  garbjtoff.  Die  (Sinfammlung  fann  fowot)l  bei  troefenem  SBetter, 
ald  in  ber  SRegen$eit  vorgenommen  werben;  aucr)  fönnen  bie  Blätter 
unb  jungen  3weige  mer)r  ober  weniger  längere  3eit  fdjon  gefdjnitten, 
Der  ®onne  ober  bem  SKegen  au6gefe$t  fein/  ober  aucr)  im  ®ct}atreti  ge« 
legen  r)aben.  Uebrigend  enthalten  bie  jungen  fcldtter  weniger  Pigment 
al$  bie  altern,  wenn  biefe  nur  nicr)t  ju  r)art  (tnb.  3m  troefenen  3ar)r 
enthalten  Die  $flan$eu  mer)r  garbftoff,  ald  im  naffen.  2luf  alle  biefe 
UmjMnbe  muffen  bie  3nbigobereiter  SHücfftcljt  nehmen,  unb  bie  ^flanje 
nad)  33efcr)aftenr)eit  berfelben  balb  längere  balb  fur&ere  3eit  in  ber 
®är)rungdfufe  laffen.  Die  jungen  $ßan$en  gd^ren  früher  aldbiejenigen, 
feie  fd)on  harter  unb  $dt)er  finb,  ba£er  muffen  bie  erftern  aucr)  furjer* 
3ett  in  ber  ®dr)rung0fii(e  gelaffen  werben.  Sollte  man  j.  83.  <J>flan- 
jen  oon  jwei  Monaten  mit  viermonatlidjen  jufammen  in  bie  Äufe 
bringen,  würben  biefe  nod)  nidjt  fermentiren;  wenn  jene  fd)on  über 
bie  ©renken  ber  ©dt)ruiig  r)inau$  waren.  Die  frifd)  gefd)nittenen 
^flanjen  gd£ren  fpdter  ald  fold)e,  welche  einen  Sag  alt  fiub.  (*$  ift 
fogar  &u  bewerfen,  baß  (tcr>  bei  ben  oerfd)iebcnen  Steilen  ber  <Pflanje 
berfelbe  Unterfcrjieb  an  ben  Sag  legt,  man  jie£t,  bag  bie  2(u$$ie$ung 
ber  »latter  föneller,  ald  ber  ber  Steige  erfolgt. 

3n  Oftinbien,  (Er)tna,  S^pan,  3<wa,  ben  3nfeln  SÄatagadcar 
u.  f.  w„  wo  ber  3iibigo  au$  oerfdjiebenen  3>^id0Pf^an&fn  erhalten 
wirb,  erforbern  bie  <pflanjen  im  Allgemeinen  ein  warnte*  Älima,  einen 
me$r  fejlen,  etwa«  feuchten  SBobeu,  ber  ganj  00m  Unfraute  gereinigt 
»9-  3n  gurdjen  ober  tfödjer,  bie  etwa  einen  gnfj  ron  einanber  entfernt 
lifgen,  werben  immer  $e£n  biö  jwölf  ^amenförner  geworfen  /  unb 
äugerit  oortr)eilt)aft  ijt  ed,  wenn  balb  nacr)  ber  HuSfaat  ein  gelinber 
&<gen  bie  junge  ^flanje  bewdffert. 

3n  Dftinbien  fdet  man  bie  ?>flan$e,  nacrjbem  im  Oftober,  Stto-- 
wmber  unb  Anfang  Dejember  gepflügt  worben,  in  ber  legten  ipdlfte 
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M  ®?drj,  Anfang  tfprtf,  wenn  ber  SBofcen  Weber  $ei(j,  noch  trocfen 
tfl,  wae)  für  bie  $flan$e  nac^r^etft^  fein  würbe.  Der  ©oben  mu|j  I** i <f> t 
friti/  cd  barf  nur  wenig  Stiegen  von  3eit  $u  Seit  fallen,  bagegen  ift 
<2>onnenföetn  weit  nötiger.  SÜ?an  rechnet  12  $funb  ®omen  für  ein« 
Acre  Canb.  Die  9>flan$e  wdcr)(i  fcr)neU  unb  fann  Anfang  3uli  jom 
erjren  Stfale  gefchnitten  werben,  ja  in  einigen  ©egenben  gcfdjie&t  <t 
\d)on  flirte  Sunt,  Die  Aenngeichen,  ob  bie  Stieife  eingetreten,  finb: 
batf  ^eroorbrechen  oon  $Mütbenfno6pen ;  brechen  biefe  auf  unb  entfal' 
tet  fleh  bie  SBIüthe,  fo  enthalt  bie  Pflanze  bie  grdgfe  Wenge  pigment 
unb  liefert  baö  reichlichfte  $robuct.  (Sin  anbered  3"$en  entnimmt 
mau  von  ben  fcfättern ;  biegt  man  ndmlich  ein  fclatt  um,  fo  baf  e« 
boppelt  gelegt  wirb,  unb  eö  bricht,  fo  ijl  bie  ^flanje  reif,  Doch  ifl  btefr* 
3eicr)en  ju  fe£r  von  ber  &efchaffenheit  bee)  lobend  abhängig,  ob  näm- 
lich bie  ^ßanje  ein  üppiged  ober  oerfümmertee)  SBad^et^um  hat.  SäQt 
oiel  Stiegen,  fo  wächjt  bie,9>fldn$e  fchneller,  enthalt  aber  weniger  3obigo, 
bagegen  oermehrt  ©onnenfehein  bie  9>robuftion  fc&r.  Der  crjte  Schnitt 
ijt  ber  befle,  nach  jwei  Monaten  wirb  ber  jweite,  hierauf  ein  britter, 
ja  vierter  Schnitt  gemacht,  oon  jtete)  abne^menber  23efcr)affen^eit  Der 
q>robuftionöfa^igfeit  an  3nbigo.  Die  Blatter  werben  mir  einem  8Bin< 
jermeffer  ober  einer  Bichel  oorfichtig  gemenbet,  bamit  ber  Snbigofroub, 
weiter  auf  benfrlben  flfct,  nicht  abgeflreift  wirb.  Der  gröfte  geino 
ber  3"bigopfIanje  in  Ojtinbien  finb  bie  Raupen,  bie  dfrer«  gan&e  Plan- 
tagen in  einigen  @tunben  abfrejfen. 

3n  ber  9Mftbentfchaft  Bengalen  unb  ben  oon  berfelben  dbr)dngi- 
gen  9>rooin$en  wirb  bie  Snbigopflanje  oon  20  bi$  80  ©rab  nörblirfjer 
Söreite,  in  ber  $rooinj  Sinneoello  unb  bem  ©ouoernement  95?abrai 
gebaut.  Der  Anbau  ijt  übrigen*  fe^r  unftcr)er  ju  nennen,  nicht  allein 
wad  baö  2Bacr)6tJum  ber  pflaume  oon  3a&r  ju  3a^r  betrifft,  fonbern 
weil  biefe  Waffe  3nt>igopflanjen  nicht  jeceö  3<*hr  biefelbe  Ottantitat 
unb  öualirdt  beö  garbßoffd  ^ergibt.  <&o  betrug  $.  ba6  1825  — 
1826  erzeugte  Ouantum  3nbigo  10,730,000  $funb,  wa^renb  M 
3a£r  barauf  nur  6,700,000  ^funb  gewonnen  würben.  3m  $a$t 
1828  würben  11,000,000,  1829  nur  7,500,000  $>funb  eräugt.  2>o$ 
Durcr)fchnitt$quantum  biefer  Ifjjtgenannten  3^^re  ift  bafcer  9,000,000 
<Pfunb,  unb  fann  oorldufig  äld  3<>heeöer$iugnifj.ber  $>rooin£  Bengalen 
betrachtet  werben.  9J?abra<3  ijt  mit  einer  jährlichen  Durchfchnitidquan 
tität  oon  438,275  unb  Wanilla  mit  367,200  $funb  anjunejmeu.  3a»a 
$attn  ben  legten  Sauren  an  3nbigo*$robuftion  fo  unglaublich  jugenpm- 


Digitized  by  Google 


-30JL 

wen,  Dag  bie$r$eugungtm3a$rel84l,  3,85 0,000$funD betrug,  wdfcrenb 
Der(£rtragim3a£rel839auS  nidjtmefcrald  12O,0O0pfnnD  bejlanDen  (>at. 

Äußer  Den  verfdjieDenen  3nbigofera  9>flan$en  wirb  auS  Bern 
Nerium  tinctorum  fdrbenber  sXof en lorber  be$  Dr  9tox* 
burg£,  welcher  in  Oftinbten  ja  i>aufe  iß,  viel  unb  guter  3nbigo 
gebogen,  Der  fdrbenDe  SRofenlorberbaura  ijl  oon  mittlerer  ®roße,  unb 
Jeißt  in  Der  $pra$e  Der  ijinbuS  Tat  encalto.  (Er  $at  einen  nicfct  ge< 
raben  ®djaft,  Der  an  einem  ausgelaufenen  öaume  1  bis  1'/,  guß 
im  Durcr)mejfer  &dlt,  unb  eine  von  11  bis  15  guß  erreicht;  er 
tragt  viele  $3ldtter,  Die  an  furjou  Stielen  einander  gegenüber  fielen, 
eine  ovale  $ugefpi)jte  gorm  $aben,  fdjon  blaß  unb  blaßgrün  gefärbt 
ausfegen.  3ebeS  «Matt  ijt  fed)S  bis  $e&n  3qU  lang,  unb  Drei  bis  vier 
Soll  breit.  Dr.  «Rojb  u  r  g  b  ftf&tnneit  $d&eren  2Bert£  auf  baö Sierium 
ald  auf  Die  3"bigofera  ^flanjen.  DaS  Jtteriumtvddjjl  inO|iinbien  ge* 
meiniglid)  in  ivüften  bergigen  ©egenben,  wo  man  ofttitdjtö  a(6  Ältp* 
pen  unD  ®tein  fin&et.  (5S  ftiiDet  |id>  DaSfelbe  ntd>t  nur  auf  Der  gaugeii 
Äüjre  oon  (Soromanbel  —  unD  Die  ©egenb,  wo  eö  ivädjjx,  i|i  im  Um- 
freife  großer  als  Die  3nfel  j>aoti  in  2Be(rinDien  —  fonDern  auct)  an 
Der  malabarifdjcn  ÄüjTe,  tvo  ed  häufig  Der  gebirgigen  Page  we- 
gen angetroffen  wirb.  Dr.  c  o  l 1  ait&etfce  es  auf  Der  3"M 
©äffet.  £a$  Zerium  (>at  nocr)  Den  großen  Söortr)eiI  vor  Den 
3nbigofera*$>ßan$en,  Daß  eS  feinen  fo  gut  angebauten  iöoben  unD  fei* 
iten  fo  mü^efamen  unD  treuem  21nban  bebarf.  Die^flanje  i|l  ivenigen 
Anfallen  auSgefejjt,  unD  wirb,  fo  viel  bis  je&t  befannt,  and)  Durd) 
feine  Ärantyeit,  uod)  burd)  3nfeften  oDer  anbei  e  $$iere  befd)dbigt. 
Die  Sfteriumbldtter  jtnb  für  Die  3"bigobereirung  fdjon  im  SWonat  ?lpril 
tauglich ,  allein  Die  bejle  garbe  geben  fte  im  Sftat  unD  3unt.  3u  2f  uö* 
gang  Deö  21ugufteS  £ört  Der  83aum  auf  $u  treiben,  Die  Blatter  betont' 
tnen  ein  falbeö  3uSfe$en  unD  fallen  nad>  unD  naa>  ab ,  o£ne  Daß  in 
bemfelben  3a£re  fnfdje  warfen.  Die  3'it,  wo  man  Den  3nbigo  gewin. 
nen  fann,  Dauert  ba&er  nur  vier  bid  fünf  Monate.  SGBenn  man  Die 
Blatter  pflücfen  laßt,  unD  nur  Die  bellen  nimmt,  fo  gewinnt  man 
tinen  viel  fd)dnern  3"bigo,  als  weun  fte  untereinauDer,  tote  fte  ftnD, 
gebraucht  unD  aud)  Die  &pi£en  Der  jungen  3weige  Daju  genommen 
»erben.  Die  Blätter  lajfen  ftcfe  frifd),  aber  aud)  Dann  gebrauten, 
wenn  fte  tvelf  unD  beinahe  trocfen  getvorDen  ftnD.  2lm  bejten  jtnD  fie 
ober  Den  erjlen  oDer  feiten  Sag  uad)  oem  abnehmen.  Saßt  man  fte 
|u  »elf  ober  gar  Dürr  werDen  f  fo  liefern  fte  im  rrßen  gaOe  nur  einen 
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fd)led)ten  3nbigo,  unb  im  (wetten  nur  eine  fcr)mu(Mgbraune  SOtojfe; 
$ierburd)  unterfdjeibct  fici)  ba6  Zerium  von  ben  3nbigofera:$ftom 
$en,  welche  unbefcrjabet  ir)re6  garbfloff*  aufbewahrt  unb  in  getrorfne* 
tertt  3u(lanbe  biefelbe  Ctuantitdt  3nbigo ,  alö  frifdje  SMätfer  geben. 
Sie  fclätter  be6  Sfleriume  unrerfr^etben  fi*  aucr)  baburcr),  baß  ft$  i&r 
garbjtojf  nidjt  burd)  falte*  SÖajfer  auöjier)en  faßt/  hingegen  mit  Ei- 
fern SBaffer  bad  2tudjiehen  beffelben  leicht  oor  ft$  ger)t.  Sa  gehören 
inbeffen  ba$u  ganj  artbere  'Anftalren  alö  bei  ber  gewöhnlichen  Snoigo; 
»flan$e,  unb  bad,  worauf  ^ier  bad  »JWeijr*  anfommt,  i\l  bie  geuerung. 
2>iefe  muß  man  fo  wor)lfeil  a(0  möglid)  einrichten  fonnen,  befonberd 
ba  eö  nicht  genug  ifr,  bie  SMätter  bfod  an$ubrür)en.  2>te23lätter,  wel 
dje  $agd  juoor  gefammelt  werben  /  bringt  man  in  fupferne  Äeffel, 
baß  fie  bamit  ooll  werben,  unb  wenn  bte  SMdtter  leicht  auf  einanber 
liegen ,  füllt  man  bie  Äeffel  einige  3*11  h°4>  oom  «Ranbe  mit  faftcm 
Söajfer,  wo$u  fich  ^arte«  OueUwaffer  am  bellen  eignet,  webte*  t&eil* 
jur  Vermehrung,  tr)eite  jur  ©üte  beö  Snbigod  beiträgt,  hierauf  maajt 
man  geuer  unter  bem  Äeffel,  gibt  eine  lebhafte  £i&e  unb  entölt  Dieft 
fo  lange,  biö  bie  $rür)e  auf  ber  Oberfläche  bunfelgrüu  auflfler)t,  beim 
Ausgießen  aber  eine  fdjöne  hfUgninlicbgclbe  garbe  jeigt,  bie  flotter 
anfangen  gelb  ju  werben,  unb  bie  Spi$c  ungefähr  150  bid  J60  Orab 
gahrenr)eit  beträgt,  SBSährenb  ber  3eit  muffen  bie  Blatter,  ungeacbm 
beö  blauen  Schaume*  auf  ber  93ru>  -  in  einem  fort  burcb  einanber 
gerührt  werben,  bamit  fie  eine  gleid&förmige  i?i£e  befommen.  2)a$ 
SHu^ren  bient  auch,  um  bae  for)lenfaure  ©ad  auö  ber  £rür)e  fortju- 
f*affen,  beim  je  iner)r  jtd>  biefeO  entwicfeln  fanu,  um  fo  bejfer  ge$t 
ber  gan^e  $rojeg  oon  Hatten.  Daö  geuer  unter  ben  Äeffeln  muß  man 
heroorne Jmeu ,  ehe  noch  bie  angeführten  *D?erfmale  oöttig  eintreten, 
unb  Wenn  man  mer)r*re  Äejfel  coli  Blatter  fyat,  fo  muffen  fie  in  ben 
etanb  gefefct  werben ,  baß  man  bie  »ruhe  barauö  $u  gleicher  3eit  in 
oie  SKü^rfufe  fd)affcn  fann.  fceim  ablajfen  ber  i8rür)e  in  bie  «Rüfrrfuff 
läßt  man  fie  burer)  ein  hdrened  Sud)  gehen,  bamit  alle*  oon  benfölät* 
tern  jurürfbleibt,  unb  fo  wie  bieß  gefc^et>en  i|t,  w»rb  fie  uun  auf  bie 
gewöhnliche  SBeife  gerührt  ober  ge|d)lagen,  fcamit  flcfp  ber  3nbigo  fer- 
nen fann.  3»  biefer  ^Manipulation  bebarf  man  höcfcfienö  30  SWinuten. 
90?an  fefct  je&t  bae&alfwajfer  hinju,  wdr)mib  bie  glüffigfrit  noch  warm 
ifl.  2luf  bad  ©anje  nimmt  man  ungefähr  %5  unb  raifcht  ed  grjorifl 
borunter,  woburch  (icr)  ber  3nbigo  balb  förnt  unb  ein  zeitiger  Weber- 
fa>la^  gebilbet  wirb.  Zu  obenftefcenbe  glüffigfeit,  wel$e  in  ber  9?f- 
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gel  wie  ein  reiner  SRaberawetn  audfiefjt,  wirb  taoon  abgeladen ,  unb 
im  Uebrigen  wie  bei  b*r  geivo^nlic^fii  3»i^i9obereirung  ©erfahren.  3" 
einem  9>funt>  Snbigo  fiiiD  im  Allgemeinen  2 -300 $fuiib9l*riurnblät< 
ter  erforöeilid),  bod)  fommt  ed  immer  nuf  bie  3afjreö^tt  unb  ©itte* 
rung  an,  wenn  fte  eingefammelt  worden. 

3  n  b  i  g  o  aud  bem  Jdrbef  nöter  ig  (Poligonum  tinetorium). 
Sie  fran$bfifcf)e  Regierung  ^atre  aud  <X^tna  fcr>öne  3»bigoproben  err)al* 
teß/  welche  auö  ber  $flau&e  Polygonum  tinetorium  ge$og«rn  worben. 
&  t  a  n  i  6 l  a  n  6  Suiten,  ^rofeffor  ter  cr)ine(tfd)en  &pra$r  am  Col- 
lege  de  France  überfenbete  ber  Afabemie  bie  Uberfe^ung  einiger  c^ine« 
fifdjer  SBerfe,  worin  bie  Art  bed  93erfar)rr  nö ,  bad  man  in  (Ebina  an» 
weiOet,  um  ten  3nti<J  flU$  ¥fta"i*  v?dn,«  fo  nennt  man  bort 
bad  Polygonum ,  $ti  gewinnen,  weitläufig  befajrieben  wirb.  Alle  oer.- 
fäiebenen  Varietäten  von  ?dn  werben  in  Gtyna  bureft  Manien  fortge. 
pflanzt;  mit  Audua^me  ber  ^fanje,  cie  man  Tscha  lan  nennt  unb 
beren  Sortpflanjung  Durcr)  SBur^elreifer  gefd)i?f;t. 

£ie  aud(E£ina  angefommene  ©amenförner  bfd  Polygonum  witr* 
ben  in  SRontprUter  gefdet,  nnb  in  ber  ®ij$img  ber  Afabemie  am 
28.  Öftober  1838  teilte  »erarb  aud  Montpellier  jnerjt  groben  von 
3nbigo  mit,  bie  er  aud  biifer  auf  fran$ö|tfd)en  »oben  oerfepte  <p|Jan$e 
(Ebina'd  gewonnen  r)atte.  @eitbem  würben  in  ben  oerf  ergebenen  ©egm* 
ben  granfreierjd  über  bie  Acclimatifation  bieftr  $>flan$e  nnb  ©ewinnnng 
bed  3nbigod  Darand  93erfud)e  angeflellt,  unter  Wefelen  bie  von  @ir- 
arbin  unb  $>reiffer,  <profe|Joren  Nr  Chemie  in  9?ouen,  bewetfen, 
bajj  ber  @amen  in  einem  unb  bemfelben  3ahre,  in  benfelben  meteoro« 
logifdjen  Sinflujfen  unterworfenem,  aber  in  ber  »efdjoffenfjeit  oerfcfjie- 
benem  »oben  gefdet,  m  feiner  (Srgiebigfeit  aud  einem  unb  bemfelben 
©ewi^te  ber  »lätter  bie  größte  <8erfd)iebenrjeit  barbot ,  wie  folgenbe 
3ufamnien(tellung  jeigt. 

Auf  r;umudartigen  Siefen  war  bad  ^robuft  an  3nbigo  1,65 

in  fanbigem,  flarf  gebungtem  »oben   1,12 

in  guter  ©artenerbe  0,70 

in  fanbigem  nirfjt  gebungtem  »oben  0,67 

im  fejten,  tr)onigem  »oben  0,66 

woraud  r)eroorger;t,  bajj  r;umudreicfce  SBiefen  ber  411m  Anbau  bed  po- 
lygonum paffenbfle  ©oben  ftnb,  tnbem  ed  in  biefem  frdftiger,  bldtter 
reifer  unb  farbjloff reifer  wirb,  ©ad  9>olDijonum  »erhalt  jicfc  hierin 

wie  bie  3"btgofera  Pflanze  in  beibe»  3"bieti;  welche  oorjuglicr)  gerne 
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an  Den  Ufern  ber  gfüffe,  befonberd  in  angefcfewemmtem  ober  oft  über 
föw*mmtem  grbreidj  wädjfl.  Sa  liefert  wie  bie3nbigofero»flan$e  uidjt 
jebed  3a^r  gleid)e$  /Quantum  an  Snbigo,  weil  eö  wie  biefe  ben  oer- 
fdjiebenen  climatifd)en  girfltnjen  $u  fef?r  unterworfen  \\t,  ob  cd  in 
einem  troefenen  ober  mer)r  feuchten  3«^re  wäefjfr  nnb  cui^eernbret 
wirb. 

3  a  u  tn  e  Saint- jpilaire  t)at  für  $ltd?  erjt  bie  iöeobadjtuna, 
gemacht/  baß  baö  ^cfp^onum  nuet)  bnrrfj  Ableger  gepflanzt  unb  per 
me^rt  werben  Faun. 

£>er  ©e^alt  an  3»»bigo  in  ben  flottem  ber  $flan$e  irt  übrigen* 
int  Giroßen  bttret)  fabrifmdßige  2>arjMlting  tiod>  feineewegd  genau 
conjtatirt,  ba£er  bie  Societe  d'Encouragemeni  im  3a»)i*e  1841  einen 
9>reid  im  SSBert£  oon  3000  granfen  für  ben  jenigen  auflfejjte,  welker 
bie  größte  95?enge  3nbigo  auö  bem  ^olngonum  fabrikmäßig  bereitet 
f)aben  wirb.  £>iefe  duanritdt  barf  nia)t  weniger  als  300  Kilogramme 
betragen;  $in|td)tlid)  beö  Vreifeö  mußftc  mit  ipanbelSwaaren  gleich 
Ctuolitdt  coneurriren  fönnen 

3n  graufreidj  &aben  ga r el,  SBorunb  oorjuglid)  Jperonfid) 
wefentlidje  Sßerbienjre  um  bie  (Erzeugung  bef)  3"bigo$  aud  ben  jßlät» 
tern  be$  ^olngouumö  erworben  garel  würbe  oon  ber  Socieie  mit 
Oer  ^lotinmcbaille  oon  500  granfen  SSBertr),  33 o  r  unb  Jperon  mit 
ber  filbernen  95?ebaille  im  SBertfce  oon  r>00  granfen  belohnt. 

(56  £at  fid)  buref)  93erfud)e  biö  je&t  ^rrauögejtellt ,  baß  ber  reiaV 
liajfte  (Ertrag  bed  ^olpgonum  an  3»bigo  %  $rocent  im  SO?ittel  lie* 
fert,  jeboct)  Hoffnung  oor^anben  itf,  bei  einem  bej]ern  ©erfahren 
1  ^>rocent  3"bigo  ju  gewinnen. 

gare!  f)at  gezeigt/  baß  10  Sage  alte  Blatter  eben  fo  oiel  3«' 
bigo  geben  ald  frifefee ,  baß  aber  na*  einjähriger  Aufbewahrung  fein 
3nbtgo  me$r  baraut)  barjuftellen  ijr. 

Äuö  einem  ber  uieteröfireid)i|'ci)cn  3»bu)triegefellfcr)aft  erftatte 
ten  &erid)t  im  3af;re  1810  bie  93erfutfce  über  2tud$ie£ung  beö  3"&,; 
goö  auö  cpolngonumbtättern  oor  unb  naef)  ber  $lutf;e&eit  gefamraelt, 
betreffenb,  ge£t  $eroor; 

1)  baß  bie  grünen  glatter  ber  bliijpenben  ¥flanje  ben  fdjönflen 
Snbigo  geben.  2)  baß  baö  einfache  3nfujton$oerfa£ren  ber  gälluna, 
mit  Äalf  oor$u$ie$en  ijt,  weil  bei  biefer  (entern  ju  oiel  ££loro»$oll 
(Blattgrün)  mit  nieberfiillt,  weldjed  bem  3nbigo  eine  grünliche  gar* 
bung  erteilt;  3)  baß  bem  Snbtgo  burd)  Äotyn  mit  SBafler  ein  %btü 
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feineö  (£r)torop$plld  unb  Sn^igobraund  entgegen  wirb,  woburd)  er  rei» 
ner  unb  ein  fdjönereö  2(nfeben  err)dlt,  we|jt)alb  bie  SÜfafjregel  afd  ein 
(etd>ted  Littel"  feiner  Verfeinerung  ju  betrauten  ijr.  Dag  im  Sa&re  1840 
oad  9>robuft  oh  Snfcigo  nur  y4  bi*  %  ^roccnt  betrug,  wd&renb  im 
3a$r  1839  1  9>rocent  erhalten  würbe,  bie  Sßitterung  im  3a$r  1840 
fcer  3ttbt'9opro^nftion  alfo  nid)t  günftig  war,  wo  ba$  qMngonum  erji 
gegen  &eu  8.  September  blubte,  wd^renb  int  vorigen  3a£re(£nbe  3"' 
liud  bie  söfut&en  fdjon  erfd>icneii. 

Um  oen  3"&igo  au6  bem  $>olpgoiium  $u  gewinnen ,  würbe  fol* 
genbed  93erfat)ren  angewenbet :  £>ie  abgerittenen  frifrten  Blätter 
würben  mir  SBajfer  urn  40  bid  44  ©rab  9?.  infunbirt,  unb  ber  nad) 
4  bid  6  ^tunben  9tu£e  abgeladene  Aufguß  innerhalb  3  bifl  4  Sagen 
tjdufig  gerührt  unb  umgffd)urteft ,  um  bie  tfbforprion  be6  ^atierjroffd 
au$  tent  2>unftfreife  $u  befärrent.  £>er  blauornbirte  3»^«9<>  f <S II nie* 
ber;  man  becanttrt  unb  bringt  ilm  auf  fraö  Silrer,  prefjr  tt)n  and  mit 
troefnet  it)n.  96  ^ftinb  cor  ber  SMutfje  gefammelte  grrine  Blatter  ga- 
ben 58/*  Unjen  3nt>igo  0011  etwa«  fct)wdr$lid>er  Jarbe  unb  @laögfan$ 
ber  fett  anjufttylen  war,  beim  SReiben  aber  93?eralfglanj  annahm. 
200  ^funb  wd^reub  ber  2Mutf)e  gefammefte  Sbfdtter  gaben  10%  Ult* 
Jen  fronen  3«oigo.  tfnbere  200  g>fitnb  wdt)reub  ber  fclut&e  gefam* 
raelte  Jbldtter  würben  oor  bem  Srocfnen  mit  jte&enbem  SGBajfer  bet)an* 
celt  unb  ergaben  11%  Un$en  3ubigo  eon  lebhaft  blauer  garbe  Sin 
Aufguß  pon  80  9>ftin&  SMdtter ,  welcher  mit  Äalf  gefallt  würbe,  gab 
5%  Un§e  ber  aber  gruultd)  oett  un*>        gnreö  ?lnfe. 

&en  &atte,  jeboct)  ebenfalls  SSttetallglanj  annahm. 

Auf  ber  SÖiener  ©ewerbdauöjrellung  1845  erponirte  £>r.  Du* 
fajef  ju  Ärumau  im  ftubwetfer  greife  in$6r)men  3nbigoforten  fammt 
erzeugten  Suctymufrern ,  weld>e  mit  btefem  3'^igo  fdd)ftfd)b(au  ge« 
färbt  waren.  (£d  ijr  tym  gelungen  biefe  ^flanje  in  83ö£men  $u  acclt' 
matiftren,  jie  gebeizt  befonberö  in  feudjtem  fcoben,  aud)  unter  Obfl* 
wnb  ^Maulbeerbäumen  fet)r  tlppig.  £ine  21rea  oon  ein  3oc&  lieferte  i&m 
300  (Eenrner  friferjeö  Äraut,  wooon  6  jur  (Erzeugung  auf  l  $funb 
3«bigo  t)inreict)en.  €d  fommen  bemuact)  60  ^>funb  3nbigo  auf  ein  nie» 
&erÖjheicf)if<r)eö  3<>ct)  Wuct)  ©ebrüber  SWoro  in  Älagenfurt  erpo* 
nirten  3nbigo  aud  ^olpgonum ,  welche  9>flan$e  in  Ädrnt^en  eben^ 
falld  fet)r  gut  gebeizt. 

3nbigo  aud  ben  üBIdttem  ber  SBatbpflan je,  f.SBaib. 
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Breitling  beö  3nbigoe3  in  b  e  n  3  "  & ' t  9  o  f  ab  rifen  Qi 

l>  1*9  0 1  c  r  t  e  11). 

3>i  ben  blättern  ber  cerfcfyiebenen  3n^id°  enthaltenen  ^pflan^n 
bifinbet  ftcf)  fcer  3n&'9°  ini  beäorpbirten  3"fton&e,  M  forbenlcfit 
weigeö  3  n  b  i  g  0  t  i  n  ober  3nbigoroeiß,  weld)eö  ertf  im  ?re;Ä 
Nr  Tiuöfcrjeibung  unb  gällung  burd)  ?lufnat)me  von  ^auerfioff aus M 
?ltmofpt)dre  blau  wirb.  2J?an  befolgt  um  ben  fäuflidjen  blauen  3»*« 
auö  Den  ^flanjen  barjuileUen,  $wei  93erfar)ren:  entweber  fdjei&et  mit 
cenfelben  au$  ben  flattern  ber  frifet)  geernbteten  burd)  ©a^rnug 
aud  ben  getroefneteu  3nbigofera  ^flanjfn  bu  r  er;  2(ufgug.  gefctfrrittf 
fabren  gewährt  maueren  ©ort(>eil  oor  bem  erjlern. 

3n  3Be  jh'nbien  bebirnt  mau  ftcr)  uir  3nbigobemtiui9  &tew  & 
fä|je,  berSSBeicfc  ober  ©a&rungdfufe,  ber  @d)lagfufe  unb  Ut  l\ 
fufe.  ©i'e  lieben  fo  nebeneinander,  bafj  bie  glüffigfeit  »on  ber  er«: 
großem  in  bie  $weite  Heinere  abgeladen  werben  fann.  9)feijiend  \it 
fte  »011  fcaef  fteinen  gebaut  unb  gut  oerfittet.  £)aö  ®d)laa,en  ofcrriM 
ren  in  ber  €>*lagfufe  gefcf)ie$t  mitteilt  einer  SÖalje,  an  ber  £4& 
fein,  «Rührlöffel  ober  «Rü&rfajten  befefligt  jinb,  welche  lefc tere  wf 
$ogen  werben ,  ba  fte  bie  glüjfigfeit  me£r  in  bie  Jpöfce  ^eben  unb  tr 
ber  Cuft  in  93erü£rung  bringen.  Sieger,  '»pferbe--  ober  Safferfraft  fr 
nen  alä  ireibfrafr. 

SEBill  mau  bie  Arbeit  beginnen,  fo  füllt  man  bie  SBeidjfufe V 
coli  reineö  glußwajfer  j  tragt  fo  oiel  in  33ünbe(n  gebunbene 
pflanzen  ein,  bafj  ba$  SBajfer  nod)  einige  Soll  froefc  über  t^nen  ft<t 
unb  befcrjwert  fie  etwad.  C5d  erfolgt  balb  eine  lebhafte,  mit  enftemt 
rfelung  begleitete  <$ä$rung,  bie  man  ungefcinbert  fortgeben  Iflft»^1 
bie  oben  grün  geworbene  glüjfigfeit  fupferfarben  anlauft,  ein  er»* 
fdjwacj)  fäuerlicfxr  ©erud)  war)rner)mbar  wirb,  unb  man  temerft,  t< 
ber  garbtfoff  Neigung  jeigt  fid)  $u  fällen.  @ewöt)nlict)  erfolg  w- 
n&d)  9,  bei  gan$  r)eifjer  SEBitterung  aber  naef)  6,  bei  Falter  nai}20&"[ 
ben.  <0?an  unterfuct)t  bie  unten  auö  beut  £ar)ii  ablaufenbe  glüjfi^1 
ba  biefe  fd)neUer  gär)rt  ale)  bie  obere.  £>ie  glüjfigfeit  wirb  jejjt  i"J 
®ej>lagfufe  abgelaufen:  wo  )\c  aur)altenb  gefdjlagen  or^er  gerügt  w 
btä  tötfylid)  blaue  glecfen  einleben,  ein  ben  meiflen  Orten  Qit$t0: 
oor  bem  £cf)lagen  Äalfwajfer  &u,  um  bie  ejebilbere  &or)lenfäure$nf' 
tigen,  unb  ben  3nbigo  fd)neller  $u  fällen.  SBenn  ber  3eitpunft  ein* 
treten,  wo  bie  garbtfceile  jtcfy  mit  blauer  garbe  audfe^eiben,  ^ört^ 
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mit  @cfctagen  auf,  laßt  bie  gluffigfeit  uad>  ungefähr  ^tpeiflünbiger 
9tu£e  in  bte  ^af^fufe  ab,  wo  ficf)  bie  farbigen  Sfceile  nieberfefcen,  unb 
nac^bem  man  fpdter  bte  obenjte^enbe  glüffigfeit  abgelaufen  $at,  in 
@rid)beute(  ober  leinerne  ®dcfe  $um  Abtropfen  gefüllt ,  jule&t  in  Äd« 
jten  ausgebreitet  unb  im  ®d)aften  abgetrocfnet  werben.  Äurj  vor  bem 
oäüigen  3u6trocfnen  fnetet  mau  ben  £a&,  um  i£tn  me$r  gefligfeit 
gu  geben ,  ttnb  fcfcneibet  i£n  in  längliche  ©ierccfe.  SSBill  man  reinen 
3nbigo  $aben,  fo  wdfd)t  man  ben  fcobenfafc  vor  bem  Srocfnen  einmal 
ober  mehrmals  mit  SÖaflVr  au$,  woburd)  oiele  gelbe  Steile  entfernt 
werben. 

Ser  au  ber  tfuft  oollfommeii  getrocfnete  Snbigo  würbe  ftd)  aber 
beim  ©erpaefen  in  bie  Raffer  nid)t  galten,  baer  noc$  immer  geuc$tig< 
feit  jurücf£dlt;  um  biefe  $it  entfernen/  laßt  man  i$n  fcfcwifcen.  3u 
biefem  3wecf  wirb  er  in  JdflVr  gefettet,  mit  fcaumbldttern  obertiV 
d)ern  gut  beöecf t ,  unb  fo  brei  bi$  oier  3Bod)en  an  einem  mäßig  war- 
inen Orte  freien  gelojfen.  &d)ou  nad)  einigen  ^agen  oerbreitet  er  einen 
angenehmen  ©erud),  fpdter  bebeeft  er  fid)  mit  weißen  fünften  ober 
mit  einem  bünnen  Anfluge  oon  ®d)itnmel.  3ftan  nimmt  i£n  na  er)  93er« 
lauf  biefer  3'it  fceraud,  reibt  ben  0d)immel  ab  unb  (aßt  ifjn  an  ber 
Cuft  oollenbd  troefnen.  £r  ift  bann  fd)6n  blau  unb  fammetartig.  ku- 
pferfarbig wirb  er  er(t ,  wenn  er  noefo  etwad  met)r  audtroefnet. 

3n  ben  ojtinbifrfcen  Jaftoreien,  wenn  ber  3nbigo  au6  fri« 
ferjen  8Mdttern  bereitet  wirb,  befinben  ftd)  &wei  große  (Tijternen,  bie 
®o(>le  ber  einen  über  ber  ber  anbern  /  fo  baß  man  bie  Slüffigftit  aud 
erfterer  in  lefctere  ablasen  fann.  2>ie  obere  $eißt  ©d&rttng6fufe,  ifl 
20  guß  fang  unb  breit,  3  §uß  tief ;  bie  untere  ®cf)fagfufe  eben  fo 
breit  a(6  erftere,  aber  %  langer. 

(Eigentlich  geboren  $u  bem  &efianbc  einer  3nbigofabrif  juerft 
mehrere  große  gut  auagemauerte  ©rtiben  ober  Äufen,  um  bie  3nbigo* 
oponje  barin  einzuweichen ,  worin  bann  ber  Sflieberfdjlag  bed  garb* 
ftoffd  fceroorgebradjt  wirb,  ferner  ein  ®iebe*  unb  ein  $rocfenfc)au$ 
unb  ba$  2Bo£n£au6  bed  qpflan$er$.  (Sine  (Einrichtung  biefer  Tlrt  oon 
10  $>aar  foldjer  ©ruben,  wie  man  fte  je£t  bdupg  in  Bengalen  antrifft, 
bie  ungefähr  12,500  9>funb  3nbigo  liefert,  fojtet  gegen  1500  $funo 
Sterling. 

£ie  abgefcfcnittenen  ^flanjen,  wie  fte  oom  Selbe  fommen,  wer. 
ben  in  bie  ©ä&rungöfüpe  gefeuchtet,  fo  baß  (entere  bis  auf  5  ober 
6  3oU  oom  SKanbc  bamit  gefüllt  wirb,  Samit  bei  ber  ®d£rung  bad 
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Äraut  nicht  über  bie  SRänber  M  ^e^älterd  gegolten  wette,  intern  ein 
beDeutenbed  Steigen  ftattfinbet,  werben  ©efled)te  von  &ambu$  qu*r 
über  bie  Oberfläche  ber  Stengel  gelagert,  unD  burch  einfach«  medjanifebe 
Vorrichtung  angebrüeff,  ^ierouf  Da6  nötige  SBajfer  hinjugepumpt,  jeDod) 
nur  bt'0  auf  eine  i?öt)e  von  3  t  id  4  Boll  unter  Dem  Mono  Der  Äufe. 
®et)r  balD  tritt  eine  ©ä(>rung  ein/  Die  in  11  bid  15  Stunben  vollen 
bet  ijt,  jeboch  £ängt  Diefe  3<tt  von  Der  äußern  Temperatur  ab/  oon 
Dem  ^errfchenben  SBinb,  Dem  SÖajferunb  berSHeife  ber^flanjen.  2>er 
SGBeftwinD  fo  wie  jeDer  heftige  SSinbfüblt  ab,  fetterer  Jjimmel  begün- 
fügt  Die  «Berbünfhmg ,  bewirft  alfo  Daefelbe.  Sfteun  bt«$ehn  Stunbcn 
nach  Dem  Sinfchütten  Ded  ÄrautS  wirb  Der  Suftanb  ber  Äufe  unter» 
fudjt ,  ed  geigen  ftcf>  Schaumblafen  .  bie  fid)  in  Jorm  Heiner  ^pratni- 
Den  ergeben  Anfange*  finb  fie  weiß,  fte  werben  aber  binnen  Äurjem 
grünblau,  bann  tief  purpurrot^.  £>ie  ©ä&rung  wirb  nun  heftiger,  Die 
glüffigfeit  tfeigt  fe&r,  \)1  gleidjfam  im  Äod)eu,  $a(>lrciche  Olafen  (fei 
gen  auf,  ein  fupferfarbener  Sdjaum  beDecft  Die  Oberfläche  So  lange 
Die  glüffigfeit  noch  Origt ,  unterbricht  man  Die  ©äf>rung  nicfjt, 
wenn  biefelbe  aber  nicht  me^r  $u  jteigen  fcheint ,  japft  man  fte  in  bie 
untenftehenbe  Sd)Iagfufe  ab.  ©anj  befonberd  ifi  aber  nöt&ig,  Dieglüf» 
figfeit  nicht  langer  über  bem  Äraut  gä^ren  ju  lajfen,  lieber  e^er  tie  ©a> 
rung  ju  unterbrechen,  freilich  verliert  man  Dann  etwa«  an  qprobuff, 
aber  bie  Oualität  fallt  beffrr  aud.  £>ie  glüjfigfeit  f?at  eine  glänjeiiö 
gelbe  garbe,  welche,  wenn  Die  3ud(cheibung  beö  3nbigo6  anhebt,  grün 
wirb.  §te  mittlere  Temperatur  itf  Durchfchuittlich  85  ©rab  g.  baftfpe* 
eiftfehe  ©ewicht  ber  glüjfigfeit  an  ber  Oberfläche  10,013,  am  fco« 
ben  1,003. 

©o  wie  bie  glüjfigfeit  in  bie  Sdjlagfufe  abgezapft  werben,  arbei' 
ten  10  üO?atin  mit  fd)ina(en,  4  gufj  laugen  Schaufeln  biefelbe  burd) 
einanber,  gan$  fo  wie  beim  Stubern  (man  fyat  auch  Schaufelräder  an» 
gebracht);  &wei  anbere  Arbeiter  räumen  bie  SRütfbättme,  bie  35ambud; 
gerechte  oon  Da  ©ä^rungefufe  weg,  fchaffen  bad  Äraut  aud  berfel* 
ben,  meldvö  getroefuet  alö  $£rennmat<rial  gebraucht  wirb,  reinigen 
bie  Äufe  uub  legen  frifcheö  Äraut  ein.  2>a$  abgegofjrene  Äraut  fie^t 
noch  grau  au0,  £at  aber  nicl>r  als  %  bid  ©ewichtd  bei  ber  ©a^rung 
veroren,  im  ©anjen  12  bid  14^>rocint  an  feften  &eftanbt&eilen.  Sine 
unb  eine  fcalbe  Stuubc  laug  wirb  bie  glüjfigfeit  in  ber SaVagfufetfarf 
burchgearbeitet,  bann  fängt  ber  3nbigo  an,  fid)  in  Ärümd)en  ;u  bal« 
len  unb  ab$ufcheiben :  bteß  i\t  ber  3<tfp»nft,  um  beurteilen  ju  fön« 
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nen,  ob  bei  ber  ©<tyrung  ein  geiler  jtattgefunben,  wonach  Nr  (Brab 
oe$  Durdjarbeitene  ber  glujfigfeit  ftd)  rieten  muß.  @inb  nämlich 
S^Ier  vorgefallen/  fo  fdjäumt  biefetbe  beim  £d) tagen  me£r,  ein  Löf- 
fel ooQ  DI  macht  aber  ben  Schaum  verföwinben ;  ftc  jeigt  bann  beim 
Beginn  ber  Arbeit  eine  rot£e  garbe ;  bilden  jich  rnnbliche  große  Horner, 
fo  wirb  mit  bem  Schlagen  fortgefahren  unb  genau  aufgemerft,  ob  bie-- 
felben  Heiner  »erben;  werben  jte  fobann  fo  Hein  wie  ein  Heiner  0anb, 
m  SBaffer  Har,  fo  laßt  man  ben  3nbigo  fleh  abfegen.  Spat  eineÄufe 
ju  (ange  gegot)ren ,  fo  bebccft  eilte  btcfe  fettige  <&d?aumfrufU  bie  gluf* 
figfeit,  meiere  fefbjl  burcr)  eine  glafdje  CI  nic^t  oerfchminbet ;  in  einem 
folgen  gaüe  muß  weniger  fceftig  gefchlagen  »erben.  @obaib  bie  Äorn- 
cben  runb  werben  unb  ftd)  ab$ufefcen  beginnen,  ba$  SGBajfer  fid)  Hart, 
mug  mit  Der  Thbeit  aufgebort  werben.  Der  @<ftaum  jert^eift  ftch  oon 
felbfr  in  einzelne  Heine  $artt)ien,  bie  auf  ber  Oberfläche  Der  glujfig- 
feit  treiben/  alö  Äennjeid;en ,  Daß  bie  (entere  *u  lange  gego^ren 
&at.  dagegen  ij!  eine  Änfe,  bie  gehörig  gegoren  bat  /  feid)t  &u  bear- 
beiten, ed  fchäumt  jwar  bie  glüjfigf"''  auch  bebeutenb,  aUein  ber 
®a)aum  oerfchwinbet  aldbalb/  wenn  bie  Börnchen  fid)  büben.  Die 
Sarbe  ber  gCujf'gfeit,  welche  au6  ber  Öät)rungdfufe  in  bie  ®ch(agfufe 
abgelaufen  mürbe,-  ift  hellgrün ;  fobalb  aber  bie  Äärncfjen  groß  unb 
runb  $u  werben  anfangen ,  nimmt  oaö  SBaffer  bie  garbe  uon  Wabera^ 
wein  an.  Darauf,  nachbem  noch  eine  furje  3*i*  lang  gefchlagen  Wor- 
ten/ bilbet  ftd)  ein  Heined  runbe«  Äorn,  welches  ficf)  auö  bemSBajfer 
Har  abreibet,  feine  Trübung  ober  0cr)aum  tfl  mef;r  cor^anben. 

Der  3merf  De6  @d)lageii0i(t  ein  Dreifacher/  erfHid)  wirb  baburd) 
eine  große  »Wenge  Äo^lenfaure  entfernt/  bie  ftd)  in  ber  gfujfigfeit  ho 
ßuoet,  ^weiten*  wirb  ber  ftcr)  entwicfelnbe  3nbigo  baburch  mit  bem 
©auerfloff  ber  atmofpt)drifchen  Cuft  in  möglichfl  große  »erttt)rung  ge* 
bracht,  woburch  er  ftd)  ornbirt  unb  blau  färbt,  brittend  werben  bie 
3i»&igot£etfcr)en  $u  hörnern  oberglocfen  geformt.  Um  bie  Huöfcheibung 
$n  befd)leunigen,  fefct  man  wot)l  Äalfwajfer  binju,  weldjcd  aberburd)* 
aua  nic^t  unumgänglich  nöt&ig  unb  meifrenö  jefct  nicht  met)r  angemem 
oet  wirb. 

Hn  ber  ©djlagfufe  ift  com  ein  $»foften  cingefejjt,  in  welchem 
f»d)  3  bid  4  3oU  weite  Üödjer  in  oerfd)iebenen  Spören  beftnben ,  bie 
wä^renb  ber  Arbeit  mit  ^flöcfen  werfe^en  finb.  3wei  bid  brei  ®tunben 
mitt)  &eenbigung  bed  ®d)lagen$  bat  ftd)  ber  3nbigo  jiemlid)  oollflau* 
big  niebergefdjlagen,  worauf  ber  oberer  $flocf  18  3t>U  unter  bem  SÄanb 
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gebogen  unb  ba6  $Öaj]er  abgelajfen  wirb,  barauf  ber  folgenbe  u.  f.  w., 
bie  $3efd)affen(>eit  bed  SGBajjerd  wirb  unterfud)t,  beim  aud  ifyv  fann  ein 
(icrjerfr  £d)luß  auf  bie  äudfttyrung  beii>rr  3>ro$effe  gemadjt  werben. 
3jt  ba6  SEBaffer  abgelaufen,  fo  fteigt  ein  Arbeiter  in  bie  Äufe,  frafct 
ollen  ^iieberfölag  nad)  einer  (Scfe  unb  fd)öpft  reu  Sbrei  in  eine  SHinne, 
bie  bcnfelben  nad)  einem  ©efdß  neben  bem  SBaiJerfeifef  leitet,  weldjee 
20  5"ß  laug,  3  guß  breit  unb  tief  ijt.  ?(uö  cemfelben  wirb,  wenn 
aller  SÖrei  beifamnien  i(r ,  berfolbe  in  ben  Äeffel  gepumpt,  ein  SÖeutel 
vor  bem  9>umproS>r  £dlt  alle  fmnöe  Äörper,  fcie  in  bad  ©efdß  gefallen 
fein  fannten,  auf.  £obalo  bie  gliijfigfett  im  Äefiel  fodjt,  verfcfowin- 
bet  ber  @d)aum,  ile  nimmt  ein  ölartigeö  ?(nfe{)en  an.  £urd)  baö  Äo- 
djen  wirb  ber  ^ntigo  nici>t  allein  von  bem  gelben  (Srtrafttvjtoff  mag- 
lidjjt  befreit  uno  bitter  gemacht,  fonbern  gewinnt  aud)  nod)  an  Setter. 
Jpierauf  (aßt  man  benfelbeu  etwa  nod)  3bi$4  ©tunbenin  ben  Hammel* 
faflen,  welker  für  jtvolf  <)>aar  Äufen  in  ben  gaftoreien,  eine  ©roße 
oon  20  guß  Üdnge,  10  guß  breite  unb  SgußSiefe  tyat  unb  mit  einem 
falfdjen  &obeu  2  guß  tief  unter  bem  obern  SKanbe  verfemen  ijt.  &:efer 
Mafien  jte^t  in  einem  gemauerten  Söaffin,  bejfen  ®o^(e  nad)  einer  (Scfe 
geneigt  ijt,  um  ba$  abtrdufelnbe  Saffer  bequem  ablasen  ju  Hirnen;  im 
3nuern  ijt  berfelbe  mit  einem  bidjten  baumwollenen  3«?ug  audgefdjla- 
gen,  um  ben  3nbigo  jurucf^u^alten ;  wä^renb  ba$  SBafier  Durchläuft, 
©o  lange  a(6  bat*  SGßaffer  tru'b  burdjldufr,  wirb  e$  mittel)!  einer  ipano-- 
pumpejurucf  in  ben  Äajten  gepumpt,  bid  eö  ganjflar  ablauft*  SRanbe* 
beeft  bann  ben  3«bigo  mit  einem  anbern  ^ttJrf  3*ug  um  &d)inu£  ab' 
galten.  2lm  anbern  SO?orgen  t&ut  man  bie  abgetropfte  59?aj]e  in  einen 
ftarfen  $>reßbeutel  unb  preßt  alled  SBajfer  aud.  darauf  wirb  ber^Preß* 
beutet  forgfdltig  entfernt,  baö  ^tucf  gepreßter  Snbigo  von  3  ^oü 
^tarfe  in  ^triefe  von  3  3öli  ind  ©evierte  mittel)!  eined  s3}?ejjingbratb6 
gefd)uitten,  auf  Würben  in  einem  ^roefen^aufe  getrocknet,  alle  2  bid 
3  Sage  gewenbet,  wd&renb  ced  Srorfnenö  fe&t  fid»  leidjt  ein  weißlicher 
Anflug  an,  welcher  abgeburflet  wirb,  ipier  unb  ba,  befonberd  an  ber 
Äujte  von  (Eoromanbel,  laßt  man  bie  3nbigowurfe(  fdjwijjen,  um  bie 
im  31"1"11  verhaltenen  SBaffert^eilc^en  herauszutreiben.  Sttadj  brei 
Monaten  ftnb  fie  bann  troefen  unb  $ur  2lu$fu$r  geeignet. 

9?acfc  angejtellfen  93erfud)en  erhielt  bie  Cuft ,  weldje  gegen  bie 
«Ü?itre  bed  ©dhrung6pro$ejTe$  fid)  entwitf'elt,  27,5  fofclenfaureö  ©ao, 
5,8  @auerjtoffgaS,  66,7  g> tief (toffgad,  beim  Aufhören  ber  ©d^rung 
40,5  fo^lenfaured  ©aö,  4,5  ©auerjtoffgad ,  55,0  @ti<f(!offgad.  $&a$t* 
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fcqeinlict)  oerwanbeln  bte  gdt)renben  Blatter  ben  @auerfioff  ber  Cuff  in 
fohlfnfanred  ©ad,  Daher  bie  grojje  Wenge  bed  ©ticftfoffgafed :  ubri* 
gend  erjeugt  fiep  aud)  au6  ben  i&ldtrrrn  felbjt  for)(enfaured  ©ad.  ÄP^*n» 
lOfljfertfoffgdd  finbet  fiifc  nidrt  in  ber  während  ber  ©äbrung  entbunbe* 
nen  Puff.  2>a§  beim  <£d)lagm  der  glüvigfett  in  ber  @d)lagfufe,  wo* 
burd)  ber  3nDigo  in  blauen  glecfen  und  &brnd)en  fict>  abfct)eioet, 
•Eauerfioffgad  aud  der  Sufc  abforbirt  wirb/  ijf  buret)  SöerfudK  ermit 
feit;  eben  fo  r)at  man  gefunden,  da(?  @onnenfet>in  die  fludfctVidung 
oed  blauen  3«digod  beförbert.  ?tud  1000  ©ewid)tött)ei(eu  ber  glüjfig' 
feit  aud  der  ©ät)rungdfufe,  bereu  fpecififc^ed  ©ewid)t  1,003  betrug, 
tvar  ber  blaue  Sttieberfdjlag  0,75  Steife;  eine  folcfye  2ludbeute  wirb  bei 
Der  gabrifation  im  ©ragen  für  eine  reid)lid)e  gehalten,  bie  gewöhnliche 
betragt  nidjt  über  0,3,  wenbef  man  aber  Statt  alä  gäUungdmittel  an, 
fo  i|1  natürlich  bad  ©ewid)t  bed  Sttieberfd)lagö  bedeutender,  r)erru^renb 
oon  einem  9?ieberfct)lag  eined  gelben  gvtraftiütfpfFd,  ber  etwa  20  bid 
47  Saufenbtt)eife  ber  glüjfigfeit  betragt,  unb  eine  bunfelbraune  garbe, 
ein  fleberähnlid>ed  tfudfef)en,  unangenehmen  ©eru$,  bittern  ©efct)macf 
befi^t;  er  wirb  an  feuchter  5uft  feucht,  unb  16(1  fid)  im  SÖaffer  auf, 
ohne  3erfefcung  $u  erleiben.  X>iefe@ubjtan$  wirb  burd)  älfalien,  Äalf, 
©alläpfelaufgug  unb  fcleijucfer  gefdUt.  Dennod)  enthält  fa(t  aüer 
3«bigo,  aud;  wenn  jur  2ludfd>eibung  fein  Äalf  angewenbet  würbe, 
etwad  ttalf,  inbem  bie  Erlangen  felbft,  oft  auch  bad  SBafler,  etwad 
Äalf  enthalten. 

2>ad  j weite  93erfat)ren  bejtet)t  barin,  beu  3»bigo  aud  ben 
getroef  neten  SBlättern  bar$ujrellen.  9D?an  troefnet  bie  reifen  <pflan* 
jen  jwei  Sage  lang  im  @oiinenfd)ein ,  oon  9  bid  4  Uhr,  brifdjt  fte, 
um  bie  Blatter  von  ben  Stengeln  $u  trennen  unb  bewat)rt  erflere  bid 
Sur  ttnflellung  ber  (Sinweichfufe,  gefammelt  in  9)?aga$inen  auf.  £)ie 
frifet)  getroefneten  Blatter  müffen  ot)ne  glecfen  fein  unb  fich  jwifc^en 
ben  gingern  leicr/t  jerreiben  laffen.  3n»  getroefneten  3njtanbe  erleiben 
bie  Blätter  innerhalb  vier  SBochen  eine  materielle  Skränberuug ,  bie 
fetjöne  grüne  garbe  berfelben  hat  (ich  in  ein  liet)ted  Sßlaugrau  umge* 
roanbelt,  unb  bevor  biefe  garbenoeräuberung  eingetreten,  geben  bie 
SMätter  fein  ^igmeut  and  SBajfer  ab,  bagegen  bie  mögfichft  größte 
Wenge  ,  wenn  bie  blaugraue  garbe  ftd)  $eigt;  fydter  nimmt  bie  Wenge 
ber  tfudbeute  immer  mehr  ab. 

<piagne  fd)ldgt  ald  wefentlict>e  «öerbefferung  uor,  bie  getroef* 
neten  SMdtter  20  bid  40  Sage  lang  inWagajinen  liegen  ju  laffen,  wo* 
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bei  fte  eine  ©d&rung  erfetben ,  welche  ficr)  burcfc  eine  geringe  (gnt>4r- 
mutig,  fo  wie  burcr)  (Sntwitflung  t>on  fo^Ienfaurem  ©ad,  Äof;fcnorob- 
gad  unb  £or}Ienwaffir(toffga«  futib  gibt/  1,1,0  nur  Ausbeute 
an  3notgo  oerrae^rt,  fonbern  aud)  beffen  ©üte  erfrort. 

Um  aud  Den  trorfenen  Glattem  3nbigo  gu  bereiten,  verfahrt  man 
folgenbergeffaft:  9J?an  weicfot  in  ber  (Ein weicrjhife  biefelben  mit  einem 
fed)Ömaf  gröfiern  QSofumen  SGBajfer  ein,  unb  laßt  unter  jtetem  Uni' 
rubren,  um  ^ie  fd)mimmenben  Blätter  nieber^ubrucfen ,  $wei  ^tunben 
lang  weichen,  fltfad)  Verlauf  jener  3eit  wirb  bad  fd)dn  grüne  2B  affer 
in  bie  @aVagfufe  abgefaffen ;  beim  (aßt  man  et>  länger  über  ben  s6(ät« 
tern  flehen ,  fo  fcfcldgt  ftd^  ber  Sntigo  nieber  unb  wirb  babttrd)  verlo« 
ren.  Jj>etf es  SBaffer,  tvefdjed  Einige  empfohlen  haben,  i|t  nierjt  nötr;ig. 
2)ad  ©erfahren  mit  troefenen  flattern  r)at  ben  93ortt)eiI,  baß  man 
aud  bem  im  Söorratr)  $ur  günfttgen  3eit  eingefammelten ,  unabhängig 
oon  ber  SBirrerung,  Snbigo  bereiten  fann,  bap  ferner  bie  leicht  jum 
$flad>tr)eil  audfcrjlagenbe  ©d^rung  ouret)  eine  weit  fördere  £>ia,efrion 
erfefct  wirb. 

3n  ben  brttttfdjen  Kolonien ,  namentlich  in  Oftinpten ,  fyat  bie 
3ubereitungdart  bed  3nbtgod  fett  mehreren  3<*£r'n  einen  r)ör)ern  2luf« 
fdjmung  ald  e&eoor  erlangt.  (£6  wirb  mit  me&r  ©adjfenntnijj,  ©efdSfttf* 
licrjfett  unb  f>in(äng(id)em  (Sapital  bie  (Erzeugung  bed  Snbigoö  betrie» 
ben,  woburd)  außerorpentlicfje  <öort£eife  geipdr)rt  werben,  fo  bag  bie 
(Eultur  unb  3«bereitung  baburd)  &ur  ^öd)jren  SBic&tigfeit  gelangte, 
unb  je|t  in  Bengalen  einen  bererfiern/  wo  niefct  ben  erfren  Jpanbelö 
arttfet  audmacfjt. 

3n  Hfrifa,  namentlich  in  tfgnpten,  werben  bie  Söfdtrer  ber 
frifd)  abgefcr)ntttenen  Snbigopflan^eu  bretgtunben  lang  in  einem  Äef- 
fei  gefacht,  ober  aud)  nur  mit  faß  fodjenb  r)eifjem  SSßajfer  raacerirt; 
man  gief t  bie  Slüjfigfeit  in  anbere  ©efdße  ab  unb  fctyägt  fie  r)ter  mit 
breiten  ©djaufeln  bid  $ur  2tbfcr)etbnug  bed  3nbigod,  ber  bann  ferner 
auf  bie  obige  Seife  ba&anbelt  wirb. 

2>ie  Sbeorie  ber  3nbigobereitung  ift  im  SBefentlic&en  fet>r  ein* 
fad).  3n  bem  @afte  ber  $flan$en  tfl  ber  3nbtgo  in  Demjenigen  färb- 
lofen  Snjlanbe  entr}alteu,  wo  er  bedorpbirter  3nbigo  ober  3nbtgoweif 
geuannt  wirb,  unb  jtcr)  von  bem  blauen  3n&'g°  burcr)  geringen  &auer- 
|loffger)aft  unterfdjeibet  Durct)  bad  (Stnweicfjen  ober  Äodjen  berSMdt- 
ter  mit  SGBajfer  16(1  fid> ,  nebjt  anbern  Stoffen ,  bad  Snbigowetp  auf. 
©ad  uadtfofgenbe  ©plagen  ober  SKü^ren  bewirft  bura)  oerme^rte  »e* 
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ntyrung  ber  gliijfigfeit  mit  ber  5uft,  eine  93erbinbung  bed  3iitigo* 
»riß  mit  atmofpr}drifdjem  £auerftejf,  unb  r)ierburd)  bie  Um* 
wanblung  in  3°bigoblau,  weld?e6  a(0  unauflodlid)  fid)  abfcfceiber. 
Der  3ufafc  von  Äalfwafler  fcfoeint  nur  jur  <£rleid)terung  ber  2lbfd)ei» 
bung  ju  bienen  unb  ijt  ba$er  ntd)t  unumgdngliri)  notbioenbig :  wie  er 
benn  aud)  bei  ber  Verarbeitung  frifdjer  $flan&eu  nur  in  bcm  Salle  an« 
gewenbet  wirb,  wenn  bie  ?lbfd)eibung  nic^t  von  felbjt  leid)t  genug  er? 
feigen  will.  Rimbert  q>funb  trocfener  Snbigopflanje,  ober  3500  $funb 
Slujfigfeit  auö  ber  ©dbrungöfufe,  liefern  bei  ber  2lnwenbung  beö  frt- 
fc^en  graute*  1  %  biä  1%  frören*  2  <pfunb  3»bige. 

lieber  bie  im  ijanbel  v  orf  om  me  nb  en  3  n b igo  Korten 
unb  bereu  ©e£alt  an  reinem  blauen^igmenr (3nbigotin). 

Die  im  £anbe(  oorfommenben  3"bigoforten  teilen  ftd^  in  ame* 
rt f a rt t f cf> c  unb  o;linbif<fce  3nbigod.  Unter  ben  amerifanifdKn 
tfe&t  oben  an : 

a)  ber  3"bi9o  ©uatimala,  welcher  iu  lebernen  ®uronen  oon 
ungefdpr  100  $funb  oerpatft  wirb.  $?an  unterfdjeibet  Flore* 
sobre,  saliente  unb  Corte«,  bie  fid)  an  3Bert$  ungefähr  wie  5 
ju  7  unb  10  »erhalten.  (Sine  bie  Flores  an  ©üte  übertrcjffnbe 
§orte,  bie  aber  feiten  oorfommt,  wirb  Tisant  genannt  £>er 
<$uatimata'3nbigo  fommt  in  f leinen  ©t  liefen  oor,  ift  fpecififd) 
leichter  alö  SBaffer,  tyat  ein  lebhafte*  8Mau,  feine  SRinbe ,  unb 
auf  ber  Oberflddje  biefelbe  garbe  wie  inwenbig.  <£r  wirb  in  ber 
Drucf.*  unb  gdrbefunjt  für  bie  Sartfellung  feiner,  jarter,  geller, 
{leiterer  garben  fe^r  gefcfcd&t.  Wad)  bem  ©uatimala  •  3nbigo 
fommt: 

b)  ber  3 "  b i  g  o  v  o n  &  t.  2)  o.mt n  g  o  ($a»ti).  £ie  bejh1  &orte, 
ber  blaue  3«bigo  Jat  ein  etwa*  weniger  reine*,  fonbem  mefcr 
inö  &räunlt$e  ge&enbed  ©lau  ald  Guatimala  Flores,  unb  ijl 
fpecififd  leichter  ald  SBaffer.  Domingo 3nbigo  würbe,  a(6  bie 
3nfel  nod)  im  Söefijj  ber  granjofeu  war,  erfl  in  ben  franjöjifd)en 
See&äfen  fortirt,  unb  unter  »erfdjiebenen  tarnen  oerfauft:  alö 
glorinbigo,  feinblau,  otbinatf  gefeuert,  @tucfd)euiubtgo  u.  f.  w. 
Unter  biefen  Korten  ifl  glorinbigo  ber  befle.  2)er  fupferige  wur< 
U  fo  genannt,  weit  er  auf  feinem  &ru$eeine  fupferrotje  garbe 
befijt;  bie  SKinbe  bejfelben  £at  ein  fd)ief*rd£nlic$e*  f&lau;  er  ijl 
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bietet  unb  fpeciftfd)  fdnuerer  alSSSBaffer.  Außer  bem  blauen  unb 
fupferigen  3nbigo  bereitet  man  nodjjwei  arbere  Korten,  M*e  Die 
£igenfd)aft  ber  Jpauptfortcn  me£r  ober  weniger  geteilt  befi^eu. 
<5d  ijl  biefed  Der  violette  unb  ber  tauben£al$farbige  3nbia,o, 
welche  beibe  ben  fupferigen  übertreffen,  ©er  violette  £at  etitfäö 
me&r  (£011  fi fleti^  ald  ber  blaue,  ©er  taubenbafdfarbige  jeigt  auf 
feinem  &rud)e  ein  ©ernenne  0011  mehreren  garben,  feine  0d)at< 
tirung  i\t  purpuroiolett.  (Siiblid)  unterfdjeibet  man  auf  biefet 
3nfel  nod)  bie  fcrjieferfarbenen  unb  ben  matten  meijjgebupften 
3ubigo  al$  bie  beiben  geriiigjlen  Korten,  ©ute  ©omingo-£ert< 
wirb  mettf  nur  für  bunfelblaue  garbeu  oerwenbet.  3nt  3ö&r 
1 770  lieferte  St.  ©omingo  $wei  Millionen  ^pfunb  3nbigo ;  in  In 
neucjten        fy&t  bie  ^robuftion  fefcr  abgenommen. 

c)  ©er  Garaca0'3"bia,o,  aud)  ea*©uapra,  wirb  in  £11. 
rouen  ju  100  9>funb  9?etto  mit  10  <$>funb  Sara  gröptentfcfilö 
über  (i^teu  £afen  audgefü^rt.  (Saraccö  3nbigo  wirb  in  ben 
Färbereien  fej>r  gefd)ä|jt,  feine  tfudfu&r  betrug  im  3ar)r  1825 
naef)  oon£umbolbt  1,800,000  ^funb. 

d)  ©er(£a  r  oli  na»3  nbigo  t|lgraublau,r)artu  Janbig. (Srge&örtju 
ben  fd)led}ten@orten  unb  wirb  feiten  nad)(guropa  gebradjt,  ba^üb^ 
Carolina  mit  SBejlinbien  unb  £üoamerifa  nidjt  <prei$  galten  faun. 
?  0  u  i  f  i  a  n  a  fte^t  bem3nbigo  oon(E  u  b  a  unb3  a  m  a  t  c  a  naa)  un& 
fommt  feiten  in  ipanbel,  eben  fo  Ca  uro,  ber  früher  Quraf' 
fo^3"bigo  genannt  würbe.  %m  füblidjen  $£eile  ber  oereinig- 
ten 0taten  &at  in  neuerer  3eit  ber  Anbau  be6  3nbigod  abge* 
uommen,  bie  ^Mautagen  würben  für  ©aumwollenbau  jurräaji' 
djer  gefunben.  3"  83rafilien  geljt  eö  eben  fo,  ber  me&r  cer 
breitete  Äaffeebaum  oerb  rängt  ben  beö  3«0,9oö. 

©er  ojrinbifcfye  Snbigo  fommt  in  Äiflen  unb  fallen  oerparft  im 
Jpanbel  vor.  (Sr  unterfdjeibet  fid>: 
a)  3n  iö  e  n  g  a  l  •  3  "  b  i  g  0  welker  aud  ben  9>rouin$en  SHidjnapor, 
3effore  unb  <£afim  (£ajar  fommt  unb  in  jtijien  »crfcrjicft  wirb, 
©er  au6  $ir£ut  unb  Oube  fommenbe  wirb3"bigo  aus  bemDber* 
(anb  genannt,  ©er  aut3  Bengalen  eingeführte  verfällt  in  jw« 
Jpauptforten,  ber  wirflic&e  iöenga^  unb  ber  Dube^  ober  flu&y 
3nbigo;  ber  erftere  ift  baö  9>robuft  ber  füblicr;  gelegenen  ^ro 
oinjen  Bengalen  unb  Söa&ar,  (euerer  ber  ber  norblicr)  gel«}*' 
nen  ©egenben.  3n  &*m  ©clia/  wel(fye0  bie  9ttünbungen  bri 
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©anged  bilben,  wirb  ber  bejre  unb  met fle  3nbigo  gebaut,  Die 
^jlauj*  Dauert  bort  nur  ein  3a$r,  tnbem  bie  jährlichen  Uebtrr* 
fdjwemmungen  fofd>e  jebeömal  jerftoren.  3n  ben  £dt;er  gefege* 
neu  innern  unb  wejilidjen  9>rovin$en  werben  von  ber  gpflan^e 
jweimal  grnfen  gewonnen,  woDurd)  ben  erften  g>rovin$en  fyiiu 
Idnglid)  Same  jugefujirt  werten  fann.  Die  $8engah3»&'90' 
forten  werben  ir)rer  Reihenfolge  ber  ©üre  nad)  eingeteilt:  in 

a)  bloufd)wimmenb,  fuperfein  violett,  gut  violett,  fein  rot£  jart, 
gut  melirr,  gut  rot£,  orbindr  gefeuert  unb  gering  orbindr.  Die 
beffern  Korten  finb  von  ausgezeichneter  Dualität.  SRucffichtlich 
ber  ©üte  reifct  ftcf>  benfelben  au  . 

b)  Der  3aoa*3n^'9°r  welcher  von  vorzüglicher  Öute  iji. '  (Er 
fommt  in  Safein  ver,  wirb  in  fallen,  grabein,  Äatten  von  ben 
ipolldnbern  genannt,  gepaeft  unb  verfdjieft.  Seiner  Qualität 
i\ad)  unterfdjeibet  man  ir)n  in  Java  -  Jacalra,  Java  •  (  heribon, 
Java  Joana  unb  Jappara-Indigo,  weldjer  ber  gcringfre  ifl.  3ni 
ijanbel  unterfdjeibet  man,  fuperfein  vioktt,  fein  violett  fuper- 
fein purpur,  fein  purpur,  fd)dn  blau,  violehbfau,  fdjwarjblau 
u.  f.  w. 

c)  «0?abraö--3nbigo,  welker  geringer  ale  SJengal  unb  3ava 
iji,  bann  s 

d)  93 o  mbap  •  3  n  b  igo,  ber  bem  S0?abraö  ?  3nbigo  an  ©ehalt 
Zurucfjreht* 

e;  55?  a  n  i  la 3  u  b  i  g  o  von  ben  p£ifippinifcr)en  Snf'In,  ber  bem 
«fngal  unb  %<\\>a  nacf)fie$t,  unb  in  Beziehung  an  ©ehalt  feined 
blauen  *yigmente  9)?abrad--3nbigo  gleich  $u  ftellen  iji.  <Sr 
enthält  hdufig  fohffnfauern  Äalf,  tveldjeö  von  tot  Bereitungsart 
burcr)  gdllen  mit  Äalf  herrührt, 
fj  21  g  r  a  -  3  "   i  go,  auch  Äajlanien.3nbigo  genannt. 

Der  fogenannte  ^lattinbigo  wirb  erjt  inipollanb  au6  3"bigo* 
jtaub  zubereitet  dt  macht  ein  ©emeng  von  verriebenen  Snbigo* 
forten  aud,  wozu  gefchlummte  Äreibe  genommen  wirb,  Seine  garbe 
ifl  heller  in  viereefigen  Safeiii,  fcfjwerer  unb  in  ber  Sollen «,  23aum< 
wollen,  Seinen-  unb  Seibenfdrberei  nicht  auwenbbar.  OTait  bebient 
ftci>  feiner  jum  ©lauen  ber  2Bdfcr)e,  SÖeftreicrjen  ber  SÖBdnbe  u.  f.  w. 

Drr  dgnptifche  3noigo,  welcher  erjt  burch  ffiofyamet 
2t  i  p  in  größerer  Spenge  fultivirt  würbe,  jrer)t  bem  bejferen  oj)*  unb 
wejiinbifchen  Snbigo  in  ber  ©iite  weit  na$. 
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£>ie  im  SpanM  oorfommenben  oft-  unb  wefh'ubifcfcen  Snbigofortett 
fiitb  in  ir)rem  gdrbeoermögen  febr  oerfcfeieben.  (£8  finbet  biefe  grofje 
öerfd)iebenr)eit  in  ber  €(7?ctige  beö  reinen  blauen  garbefiojfö  felbfl  bei 
3nbigo0  oon  gleicher,  wie  oon  oerfdjiebener  jperfunft  ftatt,  &ar)cr  e$ 
um  fo  wichtiger  für  ben  Gonfumenten  ijt ,  fid)  von  bem  reellen  3Bert£ 
beö  3nbigo6  in  Äenntntf»  j.u  fe&en,  weil  bie  Snbigoforten  riicfftd)t(t4 
il)red  wahren  3ßBertl)e$  unb  3nM'db(auge^alted  Differenzen  von  55  $w 
cent  barbieteu,  unb  man  nid)t  feiten  3nbigoforten  jinbet,  bie  um  65  ^ßrc 
cent  ärmer  an  blauem  garbefloff  finb,  alö  anbere,  unb  93erfd)iebeo' 
Reiten  oon  15  biä  20  <procent  iwifdjeu  3nbigoö,  welche  oon  ben 
lern,  al$  von  gleicher  ©ütc  flafjifkirt  würben,  oft  oorfommen.  Sie 
SEBaarenmafler  uno  dommifjionaire,  welche  ficfc  mit  ber  (SlaffijTctruna, 
unb  bem  SSeifauf  be<5  3»bigo8  befdjäftigen ,  fortiren  fet)r  oft  nad)  uo 
ficrjern  unb  trügerifd)en  &enn&eid)en,  ndmtid)  nad)  bem  äußern  2ln- 
fet)eu  ber  garbe,  bem  Anfüllen,  Dem  Ipdric-  unb  ©idjtigfeitSgrab, 
na$  welkem  fie  bie  oerfdjiebenen  Clualitätdforten  bejiimmen  ,  uno 
ba&er  oft  t&eure  Korten  in  ben  £anbel  gebraut  werben ,  cie  weniger 
blaued  Pigment  enthalten,  ald  anbere  wohlfeilere,  welche  mer)r  eigent- 
lichen blauen  garbftoff  enthalten. 

Speintid)  <&ci)lumberger  fyat  über  bie  ^rüfuug  bee  fäuf- 
lidjen  3nbigoö  in  bem  Bulletin  de  la  Sociele  industrielle  de  Mülhau- 
sen, Nro.  73,  feine  mit  oieler  ®ad)fennintfj  unb  Genauigkeit  unter- 
nommenen intereffanten  93erfuct)e  mittel|l  oer  (Efclorprobe  niebergelegt, 
unb  in  folgenber  Tabelle  bie  SRenge  reinen  garbfloffe),  welcfce  1 00  £r)etle 
3nbigo  enthalten,  angegeben,  auö  welcher  refultirr,  wie  bod)jt  wichtig 
ed  ij)/  in  ben  2>ruef*  unb  gärbereien  ftd)  oon  bem  trtrfltc^en  ($er)a(re 
bed  reinen  blaufärbenben  ^igmentd  ber  oerfd)iebenen  im  Jpanoel 
oorfommenbeu  Snbigoforten  beim  änfaufe  berfelbeu  in  großem  $ar- 
ttjieen  burd)  ®elbfhinterfud)ung  $u  überzeugen,  ober  ben  3nbig  auf 
feine  ©fite  unb  ben  iunern  ©et)aft  an  wirtlichem  blauen  Pigment  prüfen 
$u  (affeu,  et)e  ber  JJanbel  abgefdjlojfen  wirb. 
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QJuatimala  Snfcnjo  flora 


2Öenn  nach  Hefer  Tabelle  N'e  greife  beö  Snbigod  mit  bem  ©rabe  tyrer 
9te inr)eit  verglichen  werben,  fo  ergeben  fiel)  aufjeroroentliche  Abweichungen. 
(Sd  fommt  bei  einer  ©orte  t)er  ©rat)  Snoigotin  auf  44  Gentimcä  im 
Kilogramm  ju  freien,  wetyrenb  t*  ftch  bei  einer  onoern  ©orte  wn 
gleichem  ©rab  nur  auf  20  genitale*  (teilt,  wad  einen  Unterfchieb  oon 
beiläufig  55  $rocent  $u  ©unjren  biefer  leperii  ©orte  ausmacht/  welche 
ald  gleichergtebig  an  garbjloff  $u  betrachten  ifl.  Saraus  ijt  er« 
fe^en ;  baß  manchmal  3nbigo*  von  oerfcr)iebenen  Nuancen  gar  feine»/ 
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ober  nur  einen  fe$r  unbebeutenben  UnterfdM'eb  im  gdrbeoermogen  bar-- 
bieten,  wd^renb  wieber  anbere,  in  i$ren  «Nuancen  gleite  3nbigo*, 
bei  ber  ^>robe  ftcf)  M  fe£t  oerfdjieben  erweifett. 

%>e\  weiterer  Unterfucfyung  biefer  ^ßrobetabelle  ergibt  fiel),  baß 
man  bi6  jefct  noef)  gar  feinen  Unterfcfyieb  jwifcfyen  bem  gdrbeoermogen 
M  3aoa  unb  bed  bengalifcfcen  Snbigoä  auftretten  fann,  inbetn  man 
im  £anbel  aud  beiben  Ouellen  bejfere  unb  fdjlecbtere  Korten,  fo  wie 
aud?  me$r  ober  minber  billige  greife  erbalt. 

£ie  (Saracae)*  unb  &urpafy*  3nbigoö  ftnb  in  ber  Sieget  etwad 
minber  reiefc  an  garbftoff ,  ald  bie  aud  3ava  unb  Bengalen ,  tyr  nieb« 
riger  ^preie  maetyt  fie  aber  oft  vorteilhafter,  als  le^tere. 

$?an  erfennt  auef),  baß  bie  befien  unb  t&euerjten  Snbigod  aud 
3a»a  unb  Bengalen  für  ben  (Sonfumenten  in  ber  Siegel  weniger  oor» 
t&eil&aft  ftnb,  M  bie  geringem  ©orten  ,  baß  aber  ba*  ©egent^eU  bei 
ben  garacad*  unb  Äuroar)--3nbigod  ber  gall  tfi,  beren  bejfere  ober 
treuere  Korten  großem  33ortr)eil  gewahren ,  alt)  bie  geringem. 

2)ie  3nbigoS  oon  ©uatimala  glora,  von  SWabrad,  SWaniüa  unb 
fcorabao,  welche  ©cfclumberger  probirre,  finb  in  fcejug  auf  ir)ren 
$rei6  oiel  geringer  unb  weniger  vorteilhaft,  M  bie  von  3aoa,  SBen» 
galen,  (£aracad  unb  äurpaß. 

(£d  ifl  r)dufig  ber  gall,  baß  bie  in  ben  $anbel  fommenben  3<wg* 
ttibigod  nid)t  fortirt  fuib,  unb  baß  eine  uno  biefelbe  Äi|re,  wie  bie 
iabeUe  erweidt,  3nbtgoforten  entölt,  welche  um  28  <procent  oon 
einanber  bifferiren;  berfelbe  Uebelftanb  fnbet  ftet)  manchmal,  jeboef) 
in  geringerem  ©rabe,  bei  3nbigo6  von  <£araca$,  Äurpar)  unb  anbem 
Otteüen.  £ie  (Sonfumenten  foQten  einen  folgen  S&tßbraucr)  abjufrellen 
fudjen,  unb  bie  2lnnar)me  aller  nid)t  fortirten  3!*bigod  verweigern 
weil  fie  fowofcl  &inficr)tlicr)  ber  Soften,  als  be$  Srfolgd  beim  gdrben 
i^nen  fer)r  naer)t£eilig  werben  fonnen. 

(£8  gibt  jeboefc  aud)  gdtle,  wo  Derjenigen  3nbigoforte,  welche 

$inftc$tlid)  beä  gdrbeoermögend  unb  be£  greife*  ben  größten  33ortj>ei( 

barbietet,  nid)t  unbebingt  ber93or$ug  eingeräumt  werben  barf,  tnbem 

man  bei  einigen  gabrifationd$weigen  ober  Xmvenbungen  biefed  garb- 

jtoff*  mit  einer  gewiffen  ©orte  Snbigo  beffere  SHefultare  err)dlt. 

Die  3nbigoS,  welche  wir  au$  verriebenen  Ouellen  bejier)eu, 

werben  in  ber  Siegel  auf  fefcr  vergebene  SÖBeife  bereitet;  baraud  folgt, 

baß  Die  ben  blauen  garbftoff  verunreinigenben  ©toffe  ijrer  83efd)affm« 

$eit  unb  Wenge  nad)  fe£r  verhieben  fein  föunen.   2>iefe  frembarttgen 

21* 
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Stoffe  fflnnen  bafcer  einen  mannigfaltigen  (Einfluß  auf  bie  in  Serbin- 
bung  mit  bem  3nbigo  in  ben  gdrbereien  anguwenbenbeu  @ub* 
jtangen  üben,  inbem  fie  g.  SÖ.  bie  £edorpbation  bed  blauen  garb* 
jtoff«  fchneller  ober  langfamer  bewirfen  helfen,  ober  gu  me£r  ober 
minber  leichter  SUiffofung  beffelben  beitragen. 

2>ie  charafterijtifchen  Äenngeichen  eineö  guten  fduftichen  3ubigoö 
ftnb  ubrigend  noch  folgenbe:  >«3e  reiner  ber  Subigo  tfl,  beflo  feister 
brennt  er  mit  ipinterlajfung  weniger  2lfdje  unb  2lu0iloßen  ror$er  X>ämpft ; 
er  ifl  äußerlich  bunfelblau,  feurig,  lebhaft,  gldngenb  unb  fpielt  in'd 
jRothlichtblaue,  ober  bie  (©genannte  blaue  garbe.  £eim  3erbredE>en 
geigt  ft cf>  bie  garbe  noch  feuriger  unb  lebhafter,  ald  bie  3lu Jenfeite  ift; 
nachbem  er  gerrteben,  fpielt  feine  garbe  me£r  in'd  SRöthlicbe.  (Stwaä 
angefeuchtet,  gibt  er  auf  weißem  Rapier  einen  Strich,  ber,  wenn 
er  mit  SBajfer  auo  einonber  getrieben  wirb,  gang  bunfel,  rein 
unb  fd)6n  blau  auffällt.  3m  €chmefgtiegel  ghtyenb  oerbrannt,  muß 
er  einen  bldulichrot^eu  SKaud)  von  (id)  geben,  Olafen  werfen,  weif? 
glühen ,  bei  oerfidrfrem  geuer  eine  weiße  glamme  über  bie  Oberfläche 
hinfpielen,  unb  mir  wenig  rojtfarbene  ?lfd)e  gurucf  laffen ,  b»c  bei  einer 
geringem  ®orte  grau  auffällt.  (Jr  muß  leicht  fein,  auf  bem  SSBaffer 
fchwimmen,  mittelmäßig  bicf,  unbefrdubt,  weber  gu  weich,  noch  gu 
hart,  gang  trocfen  unb  gerbrechlid)  fepn.  3m  Bruche  barf  er  nicht  för* 
nig,  fonbern  muß  gleichförmig,  blau  ober  oioletblau  fepn.  3n  con- 
centrirter  ©chwefelfdure  muß  er  ftet)  oodfommen  auflöfen/  einen 
fchwargblauen  Ciquor  barftellen ,  ber  auch  mit  noch  fo  oiel  SÖBajfer  »er-- 
bünnt,  immer  eine  bläuliche  unb  nie  eine  anbere  garbe  annehmen 
barf.  2)ie  Äalien  bürfen  feine  garbe  nicht  oerdnbern.  Uebrigenö 
muß  man  barauf  fe^en,  baß  er  troefen  ijr,  ba  er  an  feuchten  Orten 
10  bia  15  $rocent  geuchtigfeit  an^t 

53erfdlfchung  bed  Snbigoe. 

<£$  i(l  nicht  feiten,  baß  wir  ben  3»bigo  fchon  oerfdlfcht  aud  SBefh 
unb  Ofrinbien  erhalten.  2>ie  bortigen  Subigobereiter  »erfdlfchen  ihn 
öfters  aud  ©ewinnfucht  mit  Hfche,  (Erbe,  ©chiefermehl,  ©anb,  ge- 
flammter (Srbe  unb  gertiebenen  3i*gelfteinen.  3"  Oftinbien  gefchiejt 
biefed  befonberd  hduftg,  wo  ber  %nbi$o  mit  fchfeimigen  Steifen  uno 
©ummi,  befonberd  mit  bem  2lu$guge  ber  grucr)t  Embryopteris  gela- 
tinafera  oerfdlfcht  wirb.  SRan  erfennt  biefed  baburch,  baß  er  ftch 
(eid^t  in  SOBaffer  erweicht/  fchleimig  wirb/  unb  ba8  SBaffer  otel  fchfet* 
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mige  Steile'  audgie^t.  J^dufiger  gefdjie^t  aber  bie  93erfd(fd>ung  in 
Europa,  ivo  man  ftcf>  außer  biefeu  3ufd£en  QcwtynUd)  uodj  ber  ©tdrre, 
be«  SHeublamJ,  ber  feinge|lampften  blauen  wollenen  unb  fribenen  l'appen 
bebient.  Der  mit  ©tdrfe  »erfaßte  Snbigo  wirb  mir  feigem  SBajfer 
fleijlerartig  unb  mit  @d)wefelfdure  gan$  fd>war$,  ba  biefe  bod  ©tdrf* 
iiie^l  tnrfof)(t  unb  bie  SÜfaffe  erflarrt.  3ft  ber  3nbigo  mir  berliner* 
blau  oerfdlfd)t,  fo  errennt  man  bicfed  baraii/  baß  bie  garbe  burd) 
äatilauge  gefdjwddjt  wirb.  SHuß  nnb  £arj  erfennt  man  beim  9}er- 
brennen  burd)  ben  ©erud>.  Die  <Be rfdlfdjjung  befl  Snbigod  bnrd)  ££oii, 
äreibe,  ©anb,  ©ctyefer  u.  f.  w.  itf  leidet  $u  ermitteln,  wenn  man 
ben  ^nbi^o  auf  einem  (Sifenbled),  weld>e$  nicf)t  gan$  bi6  ^um  SRotjj- 
glühen  er^igt  ijl,  ber  SBirhiug  beä  geuerd  auefejjt.  Die  erbigen  $l;eile 
bleiben  auf  bem  (Sifenbled)  jurütf ,  wd^renb  ber  3nbigo  nur  Äo£le  jii- 
nitfldßt,  melcbe  $ulefct  eiiigedfdE>ert  wirb. 

©ewinnfucfyttge  £anbel6lente  legen  ben  3nbigo  aud?  fefjr  oft  an 
feuchten  Orten  nieber,  wo  fie  benfelben  fur^  oor  ber  ^3crfenbtin^  fo 
fange  J äffen,  bid  er  an  ($ewid}t  brtrdd)t(id)  ^ugenotumeii  fyat.  betrug 
biefer  Urt  f>at  feit  mehreren  3a^ren  auf  bem  kontinent  fo  fr r)r  über- 
f>anb  genommen ,  baß  man  nid)t  oorfidjtig  genug  beim  (finfauf  flarfer 
"Partiten  ju  SBerPe  ge^eu  rann.  SÖeniger  nad)t£eilig,  aber  bod>  et« 
pjinbii*  in  #infid)t  auf  ©e^alt  an  wahrem  3nbigo  ijr  bie  Sttengmtg 
ber  feinen  ©orten  mit  geringem.  Daf>in  gehören:  a)  bie  fdjledjten 
$afiarbforten ,  welche  and  bicfen,  fd)weren,  fd)ii>örilid)f  11 ,  mit 
®d)uecreuinbigofraub  eingepuberten ,  unb  weiß  befcbfageneu  klumpen 
beilegen,  bie  ftdjaber  fdjon  bnrd)  tyren  rörnigen  95rud>,  ber  nod)  ba$u 
blofig  fenn  rann,  unb  burd>  ©ergfeicrjung  bejfelben  mit  ber  äußern 
$und)e  (eid)t  unterfd)eiben  fajfen;  b)  bie  gefeuerten  ober  rupferigen 
Snbigoforten ,  welche  fefter  unb  bunrefgldujenber  finb,  fo  boß  man  an 
i&rem  äußern  unb  3nnem  ein  Äupferrotfj  bemerft;  c)  ber  melirfe 
®tucfd)en*3nbigo,  ber  Snbigoflaub  ««&  $lattinbigo,  mit  welchem 
öfters  guter  %nt>i$o  oerfdlfdjt  wirb. 

Dad  fogenannte  ©teinen  ober  <8err  leiben  (nierrage,  ro- 
»agc)  ij!  ebenfalls  eine  jiemlidjj  t>duftg  oorfommenbe  93erfdlfd)ung  ; 
man  errennt  biefe  feiert,  wenn  man  bie  3n&«gotfucfdjen  jerbridjt  unb 

Snnere  gegen  ba3  ?leußrre  betrautet. 

Wlitttl  ben  3nbigo  ju  reinigen. 

Der  im  ipanbel  oorrommenbc  3«&id°  enthalt  gewö&nlirf)  fe£r  oiele 
»«reine  fytile,  bie  t^eild  erbiger,  t(>eile  pflanjenartiger  Sflatur  finb' 
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unb  juweilen  über  bett  britteu  feiued  Öewidjtd  betrogen.  SBon 
tiefen  Beimengungen  ftnb  befonberd  ein  gelber,  im  Soffer  auflodlidjer 
@toff ,  unb  bie  erbigeu  Steile  bem  ©lallte  ber  garbe  nactyt^eilig,  unb 
eö  tfl  ba&er  für  ben  Drucffabrtfanren  unb  gärber  wtc&tig,  bie  9Äit* 
tri  ju  fennen,  fd)fecr)ten  3"bigo  jii  reinigen,  vornehmlich,  wenn  ber* 
felbe  für  bie  ?luflofung  in  €cr;wefelfäure  beflimmt  ijr.  *D?an  fennt  bid 
jefct  folge n be  93erfa$ren : 

1)  &  od)  en  mit  SB  et  ff  er.  2)er  fein  gepulverte  3nbigo  wirb  in 
@dcfc$en  gebunben;  unb  fo  lange  mit  von  3*it  jit  3eit  erneuere 
tem  SBflffer  fodjenb  ausgelaugt,  bid  bie  8l»fPgffit  nic^r  me^r 
gelb  gefärbt  erfdjeint.  5)oburd)  werben  bie  auflösbaren  9>flan- 
$ent$eilcr)en  unb  ein  fcfjeil  ber  in^drirenoen  ®al$e  aufgeloht, 
üttan  läßt  ben  gereinigten  Snbigo  fejjen,  füf  t  i$n  if>n  mit  SÖajfer 
aue)  unb  troefnet  i$u. 

2)  fce&anblung  mit  0al$fäure.  9#an  übergießt  ben  ge- 
pulverten Jnbigo  mit  ©aljfäure,  unb  laugt  t&n,  wenn  bie  ©dure 
nickte*  me$r  auftulöfen  im  @tanbe  ijl,  mit  SBajTer  auö.  2>iefe§ 
93erfa£ren  bient  vorzüglich  baju ,  alle  erbigeu  Steile  auö  bem 
3nbigo  abjufe^eiben.  93olIfomuiener  erfolgt  bie  Steinigung, 
wenn  man  ben  im  SBajfer  gereinigten  3»bigo  öiefer  Operation 
uuterwirft. 

3)  »e^anblung  mit  verbünnter  @cr)wef  el  f  ä  11  re,  welci« 
burd)  (Eoffignn  unb  Dr.  SHojrburgd  bei  bem  frifdj  gefällten 
3nbigo  empfehlen  würbe,  um  feine  Sarbe  $u  erhoben. 

4)  93e$anblung  m i  t  a l  f  a l i  f d) e r  C a  u g  e.  97ocf>  wirffamer 
ald  SEBajfer  i|i  äfcenbe  Äali»  unb  Natronlauge,  wenn  bomit  wie 
mit  SÖajfer  verfahren  wirb.  97a*  ber  Operation  wirb  ber  3n* 
bigo  mit  reinem  SGBajfer  aufgefügt.  £ie  alfalifdje  Üauge  Idöt  ben 
gelben  <2toff,  ben  r)ar&tgen  unb  viele  anbere  Steile  auf,  unb 
laßt  ben  3"bigfarbfioff  unverdnbert,  obgleid)  er  $uweileu  burd> 
bie  $e$anblung  an  ©lan$  verliert/  waö  einem  hervortreten  ber 
erbigen  Steile  $ujufdueiben  i|1,  unb  bem  abgeholfen  werben 
fann,  wenn  mau  Den  3nbigo  julej^f  mit  etwaö  &al$fäure  beban» 
belt,  weldje  bie  erbigrsi  $&eile  aufloht.  2)aö  Äecfcen  wirb  bei 
btefem  93rrf«i£ren  eine  £tunbe  gelinbe  Unterbalten,  ber  fc&lei* 
mige  £d>aum,  welcher  entfielt/  unb  etwad  3"bigo  enthalt,  wirb 
befonbero"  gefarnmelt,  audgewafdjen  unb  ald  geringer  3"bigo 
verwfnbet.    »ei  frifdj  gefälltem  3nbtgo  loa*  bie  Sauge  aueb 
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etwa*  $tgmtnt  auf.  Dr.  «Horburg  £at  biefe$  ©erfahren 
and)  in  Oftint» im  angewendet. 

3nbigo  auf  den  ®e£alt  au  e  ig  en  t  Ii  cfcem  Hauen  }>ig 

ment  ju  prüfen. 

Den  3nbia,o  auf  feineu  wahren  ©e^alt  an  blaufdrbenbem  q>igment 
511  unterfuefcen,  tinb  mehrere  dorren  ^tiiftc^rfid^  t'^rer  Qualität  &u  oer* 
gleichen/  ijt  nidjt  fe£r  leidet,  inbem  bie  anjujrellenben  Prüfungen 
©acfyfennrniß  unb  ©enauigfeit  »erlangen;  aud)  nid)t  immer  ein  gan$ 
ficr;ered  9Cefultat  gewähren.  S&erjeliuö  prüft  benfelben  burefc  $wei 
Sege,  einmal  mit  (Sjjlorwajfer  unb  bad  anbere  «Wal  mit  (Sifenvitriol : 
*üd)lnm  berger  mit  (S^lorfalf,  unb  5ri$fd>e  mit  Sraubenjucfer 

a)  fcei  ber  5b er $eliud'fd)en  Prüfung  mit  (Ehlorwaffer, 
bringt  man  in  ein  gldfemeö  ©efdß  eine  bejtimmte  üuantitdt 
(S&lorwajfer ,  unb  gibt  in  fleinen  Anteilen  oon  einer  abgewoge* 
neu  ^Portion  fein  geriebenen;  burd)  bie  SKebuffion  gereinigten 
Snbigoblau  fo  lange  £ie  ju  /  ald  beffen  blaue  garbe  in  eine  gelbe 
nmgednbert  wirb;  auf  biefe  Seife  erfahrt  man,  wie  uiel  baö 
Ghlorwajfer  3nbigoblau  &u  jerftoren  oermag.  <D?an  bringt  nun 
rben  |o  \>\d  von  bem  G^lerwajjer  in  ein  ©ladgefdß,  unb  gibt 
in  fleinen  flntfjeilen  von  bem  $11  prüfenben  3ubigo  fo  lange  £iu$ii; 
bto  ba$  Q^lorwajfer  barauf  ju  wt'rfen  aufbort,  £ie  ^ier&u  oer* 
brauchte  Ouautitdt  3nbtgo  $eigt  bann,  baß  (td)  in  berfelbeu  eine 
gleiche  Spenge  3"&igoblau  befanb;  ald  erforberlidj  war,  um  bei 
ber  erjren  9>robe  baö  (E&lor  wegzunehmen.  2>iefc  Prüfung  gibt 
immer  ein  fcfceinbar  bejfereö  SHefultat,  alö  eS  in  ber  $£at  tfl, 
inbem  nämlicfy  babei  fowojjl  ber  ^flanjenleim  ald  ba$  Subigo 
rotfc  unb  3ubnjobraun  auf  baö  (Xr)for  wirfen ;  inbetfeu  ijt  biefe 
SBirfung  nnbebeutenb  unb  Parti  überfein  werben,  ©rößere 
$<1)Uv  begebt  man  leid)t  baburd);  baß  man  sulejjt  $11  oiel  $nfe$t 
9)?an  muß  jeboefy  jebeämal  bie  ocrgleid^enbe^robe  mit  bem  reinen 
3nbigoblau  machen,  weil  ber  Chlorgehalt  beö  Ghlorwaflerö  s)3er- 
anberungen  unterworfen  ijl,  unb  um  ftcr;  wegen  3nwenbung 
einer  $11  fleinen  $robe  tticr)t  ju  irren  /  faitn  mau  bie  $>robe  mit 
bem  unreinen  3»^jg0;  mit  einem  fünf-  biö  ^e^timaf  großem 
Volumen  (S&lorwafler ,  alö  man  bei  bem  gereinigten  3»»bigo 
nimmt/  aufteilen. 
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b)  2>a«  Verfahren  von  4etnrt$  @cr;  l  umberger,  bte 
Prüfung  mit  (E&forfalf  511  machen,  eutfpridjt  in  93«jie- 
$uug  auf  ©enauigfeit  feinem  3mecf  üollfommen,  uttb  tjl  jebem 
Z)rucffabrifanten  tiub  gdrber  ju  empfehlen.  C£d  befielt  barin, 
ben  3iibigo  in  ®cf>wefelfdure  aufeulöfen  unb  bte  mit  vielem  SÖajfer 
verbiinnte  2lufl6fung  bann  mittelji  Qtylorfalf  $u  entfärben.  Un- 
geactjtet  ber  vertriebenen  frembartigen  ^ubflan^en  #  bie  im  fduf- 
liefen  Snbigo  enthalten  ftnb,  wirft  ber  (E^forfalf  bei  ber  (Entfär- 
bung boer)  nur  auf  ben  blauen  garbjtoff  ein. 

$öpu$  unb  ?(n£altSpunft  wenbet  ©cfclumbergerben 
anögefefeiebenen  reinen  blauen  garbfloff  bed  3"bigo$  bei  allen 
<8erfucf)en  an.  £)en  garbfloff  beö  reinen  3nbigo$  =  100  am 
ne£menb,  brueft  er  ben  SGBertJ  ber  probirten  3nbtgoforten  bureb 
Bahlen  auö,  meldje  bie  2(n^a^(  ber  barin  enthaltenen  ^rocente 
reinen  blauen  garbjloffd  (3nbigotinö)  angibt.  2)urd)  bie  93er- 
wenbung  beö  3»bigotinS  &u  ben  *8ergleicfcungS  verfugen  mit  bem 
fduflicben  3nbigo  wirb  man  ber  ©e(>alt$bejlimmnng  ber  Sjjlor- 
faffauflöfung  überhoben ,  unb  ber  <8erfud)  erfolgt  um  fo  ge 
nauer;  bie  Urfacfyen,  welche  bie  SRefuftate  mobijiciren  fönnen, 
-  finb  bemnadj  immer  in  benfelben  Umjrdnben  $u  fliegen  /  fowo^l 
r> 1 11  ft c|> 1 1  i cf>  beö9?ormal-3»bigo$,  alöber  juuuterfucr;eiiben  ©orte. 
£>en  rein  auögefdjiebenen  3itbtgo  bereitet  ®  d}l  u  m  b  e rg er : 

a)  Durcfc  bammeln  beö  3nbigofcf)aumed  ber  fclaufüpen,  worin 
ber  3»bigo  burd)  Äalf  unb  (Sifeuvitriol  beöOA'nbirt  tfl.  Diefer  @d)aum 
wirb  mit  SßSajfer  verbiinnter  @al$fdure  im  Überfc^up  bemäntelt,  unb 
ber  SKucf  jfanb  bann  gut  au$gewafd}eu ,  bid  alle  löölidjen  ®ub|lanjen 
barauö  entfernt  (inb;  hierauf  wirb  ber  erhaltene  3nbigo  getroefnet 
unb  tu  einem  gut  verforften  Olafe  aufbewahrt,  um  bie  fjogrometri; 
fcfjen  93erdnberungen  $u  vergüten. 

b)  SÖBenn  man  feine  3"bigofilpen  $u  feiner  £idpofttion  £at,  fo 
bereitet  man  eine  9flifd)ung  von  3  %\)t\U\\  gebranntem,  aber  vor^r 
mit  SOBüjfer  abgelöfdjtem  Äalf,  3  Steifen  (Sifenvitriol ,  1  £$eil  mit 
SÖajfcr  gut  abgeriebenen  3nN'go  unb  50  feilen  Sßaffer.  9D?an  rujrt 
fie  eine  ©tunb*  lang  gut  um  unb  laßt  fie  bann  abfegen,  um  bie  gliif* 
figfeit  flar  abgießen  $u  fönuen ;  Untere  wirb  bann  mit  einem  SÖefeii 
fiarf  umgerilbrt/  um  viel  Cuft  mit  \\)X  in  Berührung  ju  bringen,  bid 
aller  S»^^0  orpbirt  unb  niebergefdjlagen  ijl.  2)er  auf  biefe  2irt  er* 
fjattene  #obenfä$  wirb  $ule£t  mit  <£af$fdure  be£a»belr,  gerabe  fo  wie 
ber  (Schaum  ber  fclaufiipen. 
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Um  ein*  3nbigoforte  $u  prüfen ,  wiegt  man  1  ©ramm  beß  fein 
gepuCoerten  und  verriebenen  3Rufler6  auf  einer  fe£r  empfindlichen 
Sage  ab/  uub  bringt  benfelben  in  ein  9>or$ellanfd)dlc4>eii  von  beiläufig 
3  3o(l  im  £>ur(fcmeffer.  Sflacfcbem  alle  3nbigoproben  abgewogen  ftnb, 
»«ben  in  jebed  @c&dlcf)en,  mittelfl  eines  für  biefe  Quantität  abge= 
eisten  @augrö^r<hen0  /  12  ©ramme  raucfcenbe  ©ctywefelfaure  gegof* 
feit.  Der  3«bigo  wirb  mit  ber  @dure  mittelfl  eine*  porzellanenen  3>i- 
llillS  gut  gemifc^t  unb  abgerieben ,  bamit  alle  fe|len  $t)ei(c^eu  mit  ber 
giiijfigfeit  gehörig  in  fcerü&rung  fommen.  9)?an  jlellt  bann  bie  ®d)df- 
cben  vier  ®tunben  lang  auf  einen  40  bis  48  ©r.  91.  erwärmten  Ofen, 
ober,  was  nod)  beiTer  ift,  man  Idßt  fte  12  Qtunben  lang  bebecft  in 
einem  auf  16  biß  20  ©r.  9?.  erwärmten  SHaum. 

Unterbeffen  richtet  man  fo  viel  (Splinbergldfer  £er,  als  fcfcwefel* 
faure  Söflingen  vor$anben  ftnb,  wovon  jebeS  über  einen  Citer  beflillir* 
teS  2Baf[er  faßt,  unb  fe&t  bann  jeoer  Snbigoauflöfung  \\)t  gleic&eS 
Volumen  SBafler  aus  einem  Citerglafe  £in$u.  £>ie  glüffigfeit  er$tyt 
ftcti  mau  verreibt  abermals  mit  bem  9>orjellanpijlill,  worauf  man 
Miid)  unb  nad)  fo  viel  SÖafler  jufejjt,  bis  bie  @d)ale  angefüllt  ifl ; 
bann  fcfjüttet  man  baS  ©anje  in  bao  Gnlinoergefdß,  wafdjt  bie 
Schale  mit  SEBaffer  von  bemfelben  Citer  aus  unb  entleert  ben  Öfter 
uoUenbö  in  baS  ßplinberglaS.  $?an  bereitet  nun  eine  (S&lorfalfauffö- 
fung  von  ungefähr  1  ©r.  &.  unb  verfielt  ftd)  mit  einem  auf  3  ober  4 
Milliliter  grabuirten  <©augröhrd)en. 

SDfan  mißt  bann  in  einer,  wie  ber  ©eScroijille Sfd)e  Wali-» 
meter,  IOO'tt)ei(ig  grabuirten  SRo^re  bie  vorder  wo^l  aufgerührte 
blaue  glüjfigfeit  von  fd)wefe(faurem  3»bigo  ab  unb  gießt  bann  einen 
%^t'\\  t>at>on  in  eine  @djale  auS,  worin  man  il;n  auf  einmal  unter 
Umrühren  mit  ber  in  bem  0augrö^rcften  enthaltenen  Portion  dtyiot» 
falf  vermifdjt.  ©e$t  bie  garbe  ber  glüffigfeit  fogleid)  in  ©elb  über, 
fo  beweift  oieß,  baß  ein  Überfluß  von  (Efclorfalf  oorfjaiiben  ifl;  in 
biefem  gall  fe£t  man  fo  lange  3nbigolöfung  £in$u ,  W  eine  grün-- 
licbe  gärbung  eintritt. 

Sflacfcbem  biefer  9>unft  erreicht  ifl,  fie^t  man  wie  viele  H)tiU 
(©raoe)  fc^wefelfauern  3nbigo  man  gebraucht  £at,  unb  wieoer^olt 
bann  ben  93erfud) ,  bis  man  mit  einer  9D?ifc$ung  von  (E^lorfalf  uub 
3nbigoauflöfung  auf  einmal  ben  genauen  ©rab  ober  vielmehr  bie  voll; 
fommene  (Entfärbung  biefer  festem  erreicht  $at,  bei  ber  fein  Über* 
fcbuß  weber  von  Ghlorfalf  no$  von  Subigoauflofung  me£r  Vorlauben 
i|l/  wo  fobann  bie  glüffigfeit  eine  fc^wac^  olivengrüne  garbe  £at. 


Digitized  by  Google 


S30 


üBe^dft  beim  erjren  3uramtn^itintfc^en  bie  glüjfigfeit  eine  bläu* 
(icr)egarbe,  wad  ein  3eicfyen  von  3"bigouberfcr)ufj  iß,  fo  wirb  bie 
Operation  in  ber  3rt  wieberr)olt,  baß  man  in  bie  @er)ole  eine  Heine 
Ouautitdt  3nbigoaufföfung  föüttet,  um  burd>  eine  einige  S^ifajuiig 
bie  olioengrtine  gdrbung  ju  erteilen. 

*0?an  »erfahrt  auf  gleiche  SÖBeife  mit  ber  Höfling  bed  rein  oudge- 
fc$iebenen  3nbigobfaud  unb  ben  Cofungen  ber  anbern  3«bigoproben, 
unb  fejjt  bann  folgenbe  Proportion  an ,  um  ben  wirflidjen  ©rab  be« 
probirten  3nbigod  $u  erfahren. 

2>er  garbfioffger)aIt  bed  3nbigod  oer$dft  per)  umgefe&rt  wie  Die 
jum  Entfärben  »erbrauste  Stenge  Mauer  fcofung,  fo  Daß,  wenn  P  bie 
3a$(  ber  verbrauchten  ©rabe  oon  ber  Üöfuug  bed  reinen  3nbtgod  unb 
C  bie  Safyl  ber  »erbrausten  ©rabe  oon  ber  Pöfung  bee)  fduflicfyen  3m 

100  X  P 

bigod  be$eicr)net,  man  erhalt  ^  =  x  =  ber  2tn$ar)l  ber  wirr- 

fielen  ©rabe  bed  probirten  Snbigod,  welche  bie  in  100  feilen  beffel' 
ben  enthaltene  Spenge  garbfioff  auebrüeft. 

SDBenn  man  affo  ftnbet,  baß  ber  reine  3nbigo,  $.  $b.  54  Steile 
feiner  fcf)wefelfauern  Cofung  bebarf,  um  oom  (I^forfalf  entfärbt  ju 
werben,  eine  ber  probirten  Snbigoforten  aber  64  Steife  i&rer  Höfling, 
100  X  54 

fo  erhalt  man  — — —  =  84,5 ,  b.     100  Steife  biefed  faufu'cr>n 

Snbigoö  enthalten  84,5  reinen  3«bigo. 

2^it>tbirt  man  ben  (Einfaufdpreid  bed  3"bigod  mit  tem  ©rabe 
feiner  Steinzeit,  fo  erhalt  man  ben  $>reid  eineö  ©rabea  3nbigotiiti 
fo  fd|t  per)  affo  bad  *üer£dltnif?  fcer  oerfdjiebeuen  probirten  3»b'30: 
forten  in  Spinfid)t  <*uf  «&f*n  tyrtiB  unb  ben  ©rab  i&rer  SHeinJeit  ge* 
nau  ^erjtellen. 

SGBenn  bemnaef)  ein  3"bigo  oon  73  ©raben  28  granfen  per  Silo- 
gramm  fojkt,  fo  erhält  man  2%3  =  fr.  0,38  (Eenr.  für  einen  ©rab 
3nbigotin,  wdprenb  man  von  einer  anberu  ©orte  3»'bigo  oon  85  ©ra- 
ben, bie  23  fr.  per  Äilogromm  foftet,  2S/85  =  fr.  0,27  (Teilt.  f«r 
einen  ©rab  3»bigotin  erfcdlf,  wad  im  $reiö  einen  Unterfdjieb  oon  30 
^rocent     ©uuften  bed  lefctern  3«bigod  audtnadjt. 

©er  ©enauigfeit  ber  SKefultate  wegen  muffen  alle  $u  probiren< 
ben  3«bigomu(!er  ficr)  in  bemfelbeu  £pgrometrifer)en  3"fiönbe  bi-finbrn, 
wie  bie  Portion,  bereu  ©rab  man  befümmen  will.  Hlle  5Q?ujter  foHen 
bajer  in  ©tadfldf$$en  oerfcblojfen  werben,  fobalb  fte  aud  ben  giften 
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fommen,  tomit  fie  Weber  geucfctigfeit  an$te£en,  uod)  auitrocfiteii  foti 
neu,  e$c  fie  gewogen  werben. 

Sntfrdlt  eine  Äifle  3nbigo  von  vertriebenen  Nuancen/  fo  fu*t 
man  ©tiiefe  Davon  aud,  von  weisen  man  Zfytile  abtrennt  unb  mit 
einanber  pulverifirt,  um  heim  93erfud>e  ein  mittlere*  SHefultat  $u  er- 
halten. Sollte  aber  ber  Unterfd)ieb  in  ber  garbe  bei  ben  3nbigojturf*en 
einer  Äijte  bebeutenb  fein,  fo  ijl  e6  bejfer,  bie  verfdEjiebenen  ©orten 
abgefonbert  $u  prüfen. 

3ur  fluflofung  eine*  ££eilö  3nbigo  mürben  12  $r)eile  ©cftwe* 
felfdure  verwenbet.  (5d  biirfte  vielleicht  bejfer  fein  me$r  @dure,  $.  ib. 
15  Steife  ju  nehmen,  um  ^ie  i&tlbitn^  ber  &cf)wefetpurpurfdure  ober 
M  9>£önicinS  gdnjlicr)  unter  allen  Umjtdnben  $u  versilbern  unb  allen 
garbtfojf  in  3»bigotinfet)mefelfdure  um$umanbeln. 

Da«  voUfommene  3erreiben  beö  Snbigoe  mit  ber  ©djwefelfdure 
ijt  für  bie  Operation  von  großer  SEBicjjtigfeit.  £>er  fcfcwefelfaure  3n- 
bigo,  fo  wie  aue&  bie  (Et}lorfalfauflöfung,  wirb  mit  $iemlicf)  viel  SEBaf* 
fer  oerbünnt,  woburcfy  ber  93erfucj)  nid)t  fo  vielen  3rrt£umern  unter* 
morfen  iff,  alö  mit  concentrirten  ?ofungen.  Überbteß  fann  man,  wenn 
bie  blaue  glüjfigfeit  fe$r  f$wa$  ijt,  ben  ©rab  ber  gdrbung,  wobei 
man  mit  ber  Operation  einhalten  muß,  leichter  erfennen. 

Unreineö  ober  faltyaltiged  SSßoffer  barf  bei  ben  93erfud)en  ntc^t 
cngewenbet,  fonbern  nur  bei)  iüirted  ober  Siegen waff er  jum  93erbünnen 
ber  blauen  Üöfung  genommen  werben. 

Der  genaue  ©rab  ber  (Entfärbung  ober  ber  $unfr,  wo  man  mit 
ber  Operation  einhalten  muß,  iji  um  fo  leichter  ju  erfennen,  je  reiner 
ber  3nbigo  unb  je  vcUftdnbiger  er  aufgel6tf  ijt.  ®o  fann  beim  geret* 
"igten  3»biflo  bie  mit  Gtylorfalfauflofung  verfemte  glüjfigfeit  gelb 
werben,  md^renb  man  nur  einen  einzigen  ©rab  ber  3"bigoauflöfung 
£in$ujufe{jen  braucht,  um  eine  blaue  gdrbung  als  3eid)en  von  3»bu 
goüberfcbuß  ju  erhalten;  fcienad)  u»dre  bie  (Smpftnblicbfeit  beö  >}>ru« 
fungflmittelö  auf  etwn  %  ©rab  ober  %  «procent  gebracht.  Sbri  eini* 
gen  fcMecbten  3nbigoforten  aber  itf  ber  gehörige  <}>itnft  jum  2liifr>drcn 
mit  ber  Operation  ber  (Entfärbung  fdnverer  $u  treffen,  weil  in  biefem 
Sülle  bie  entfärbte  glüjfigfeit  manchmal  eine  olioengruue  gdrbung  an* 
nimmt;  man  muß  bann  2  biö  3  ©rabc  3nbigo  &in$ufe£en,  um  von 
ber  gelben  $ur  blauen  gdrbung  ju  gelangen. 

®d)lumberger  $ie&t,  bie  gejtfefjnng  einer  bejtimmten  Ctuan* 
titdt  ££lorfalf$  unb  ba*  SSBectyfeln  mit  ber  ööfung  be$  fömefelfauren 
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3nbigo6  bem  Umgefet)rten,  ndmtier)  ber  gejtfe^ung  festem  unb 
bem  SBedjfeln  mit  ber  bleicr)enben  glüffigfeit  au£  bem  ©runbe  vor, 
weil  bie  3nbigofiutTigfeit  mit  vielem  Soff"  »erbiinnt  werben  fann 
unb  empfinblidjere  ©rabe  fiir  bie  Weffung  barbietet. 

($an$  auf  biefe  93erfutr)e  ge|tufct,  r)at  @  er)  I  u  m  b  e  r  g  e  r  bie 
belle  über  t>cti  <55*»f>a(t  an  wirf  heuern  flauen  Pigment  in  ben  aufgefujir-- 
ten  verfcfyiebenen  f  aufliefen  3"bigoforten  entworfen. 

c)  £>ie  gr  i  (jfdje'jcfc*  «Prüfung  mit  Sraubtn&ucfer 
gefd)ier)t  auf  folgenbe  ärt  SRan  bringt  einen  $r)etl  fäuflidjen  Snbigo 
mit  einem  $r)eile  fcraubenjuefer  in  eine  Sbouteille,  weldje  40  tyeile 
gliiffigfeit  faffen  fann,  gießt  Reißen  7llfor)of  barauf,  biö  bie  JfcoiitiilJe 
^atb  voll  ifr,  unb  fejjt  bann  bie  anbere  Raffte  beö  ?ilfor)old,  welche 
mit  anbcrttjalb  feilen  eiiwr  coucentrirten  ?l$natrontauge  vermißt 
wirb,  r)in$u.  2>ie  fo  gefüllte  fcouteille  wirb  ftarf  gefd)üttolt,  unb 
bleibt  bann  einige  3eit  flehen ;  nad)bem  bie  glüffigfeit  falt  geworben 
ifr,  jierjt  man  fie  buref)  einen  ipeber  in  eine  anbere  iöouteille  ab.  £>ie 
erhaltene  glüjfigfeit  ifr,  fo  lange  fie  mit  ber  i'uft  nidjt  in  Sfcerityrung 
fommt,  gelb(ict)  rott)  gefärbt  unb  jwar  fo  bunfel,  bafi  fie  nur  in  bün> 
neu  <2>d)id)ten  burcr)|idjtig  ijt,  fobalb  fte  aber  mit  ®auerftoff  in  SSe« 
rü&rung  fommt,  wirb  fie  purpurrot*),  unb  burä)lauft  raf<$  «Ue  ^one 
von  <Rot&,  «öiolett  unb  fclau,  wdr)renb  alles  3nbigoblou  fid)  in 
&ct)uppeu  abfegt.  9Wan  erhält  ed  ald  ein  feines  unb  fel)r  Ieicr)tr$  frn 
ftaUifcrjee)  9>ulver,  wär)renb  alle  anbern  im  fäuflid^en  3"fct9<>  enr^al< 
tenen  Stoffe  entweber  gleid)  aufaugd  unaufföölid)  bleiben,  ober  bei 
ber  2lbfd)eibung  beö  blauen  garbftoffö  in  ber  gliiffigfeit  jurucfbleiben. 
fnact)bem  baS  3ubigoblau  auf  ein  gilter  gebracht  unb  mit  ein  wenig 
Mfor)ol  au$gewafct)en  werben  ifr,  braucht  man  ed  nur  noer)  mitsei» 
ßem  SÖajfer  audjmvofdjen,  wae)  fe£r  fdmell  ger)t. 

'Äuf  ben  Ärnftallen  fernen  fid)  gewör)n(id)  f<eine  $ropfd)en  einer 
in  Mfo&ol  unauflöölic^en  ®ubjran$  ab,  welche  fid)  aber  in  SBafler 
leicht  auflöfty  unb  bttref)  bie  (Sinwirfung  bee)  tftatrond  auf  ben  Srau-- 
ben$ucfer  entjler)t.  ' 

3u6  4  linken  einer  fer>r  mittelmäßigen  3nbigoforte  err)ält  man 
nad)  biefer  <D?etr)obe  in  ber  erfreu  &er)anblung  2  linken  reined  3nDrgo- 
blau.  2>er  9tucf  jlanb  liefert  bei  ber  ^weiten  $&et)anblung  nur  nod)  ein 
Ouenteijen  3»bigoblau,  unb  ber  SHiicfftanb  von  ber  jweiten  föe^anb- 
lung  enthalt  nur  nod>  fcr)r  wenig  garbfroff. 

2>ad  grifcfdje'fdje  53erfar)ren  bietet  ein  guter3  «Wittel  an  M> 
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ipanb,  jeben  im  ijanbel  oorfommenben  3nbtgo  leidet  auf  feinen  ©efcatt 
an  blauem  $igment  ju  prüfen. 

d)  Sie  Sb e r i e r ! u 6 ' fd^e  Prüfung  mit  €ifenoitriol 
wirb  auf  forgenbe  Urt  vorgenommen:  Wan  reibt  ben  3nbigo  $u  fei» 
uem  9>ufuer  unb  wiegt  ein  Clnentc&eii  baoon  ab.  3ugleid>  wiegt  man 
ein  Ouentd)en  gan$  reinen,  auä  Wufd>e(fd}a(en  ober  weißem  Warmor 
gebrannten  Äalf  ab.  hierauf  bringt  man  in  ein  grabuirted  C&fadgefäß 
ein  bid  $wei  ^funb  SSBöffer,  mit  einem  £$eil  uon  biefem  Sajfer  löfdjt 
man  ben  Äalf  jum  Jppbrat,  mit  einem  $&eil  reibt  man  ben  Snbigo 
ganj  fein  ab,  unb  mit  beut  übrigen  fpült  man  ben  SReibflein  unb  2äu* 
fer  ab.  9?un  bringt  man  bad  ©anje  mit  ^ßorficfet ,  bamit  nidjtö  »er« 
foren  getyt,  in  eine  Sfafdje,  biefe  Slafdje  ferner  in  ein  Öefäß  mit  £ei< 
fem  SBaffer,  unb  erhalt  pe  mehrere  €>tunbeu  bei  80  bi$  90  ©r.  £.  in 
2)igejlion.  iöei  biefer  2>ige|lion  oereinigt  fi$  bie  Äalferbe  mit  bem„ 
3nbigobraun  unb  ber  blaue  garbjtoff  wirb  frei.  Darauf  fe&t  man 
etwad  fein  geriebeneu  fupferfreien  gifenoitriol  ju,  oerforft  biegfafcfye/ 
touttelt  fte  wo$l  um,  unb  laßt  fie  in  bem  SBafierbabe  erfaßten.  2)ie 
Wafie  fyat  fid)  a(6baun  gefegt;  man  jie^t  nun  bie  flare  glüjfigfeit 
mit  bem  Jpeber  ab,  laßt  fie  in  bad  grabuirte  @fa$  bid  ju  einem  ge- 
wijfen  Waße  füllen,  unb  läßt  ben  aufgeld|ten  Jarbjloff  ficfe  ojrnbiren. 
9Äan  fefct  ^afyfäure  binju,  um  bie  Äalferbe  aufgefötf  $u  erhalten 
unb  bte  Oxpbation  51t  befcfcleunigen.  9?ad)bem  bie  glüjfigfeit  ftcfy  ge- 
Hart  tyat,  wirb  fte  auf  einem  gewogenen  giitrum  pltrirt ,  ber  lieber* 
Wlag  abgenommen,  woburd)  mau  nad)  bem  ?üiöwafd)en  unb  $rocf* 
nen  bei  +  100  ®r  <£.  bie  Wenge  beö  3nbigoMaud  ereilt.  £at  man 
Sur  $robe  200  $£etle  SSBaffer  genommen,  unb  nun  jit  ber  Operation, 
5. $b.  50  Steife  abgezogen,  bie  10  ©ran  3nbigobIau  geben,  fo  ent* 
$ielt  bie  angewenbete  9>robe  40  ©ran  baoon.  Diefe  <probe  ijt*weit 
iuoerldßiger  ald  bie  93 e r 4 el iu d'fdje  mit  <X£lorwajfer,  gibt  jebocfy 
Mdein  etwa*  unvorteilhafterem  SHefultat,  ald  wirfli$  ba  ifl,  weil 
eine  Heine  Wenge  rebucirten  Snbigoö  00m  Äalf ,  oon  welkem  immer 
ein  fleiner  Überfluß  ba  fein  muß,  $urücfge$a(ten  wirb 

3ufammenfe£uug  b e ö  3  u  b  i  g  0  0.  ££etuifcf)ed93er£alten. 

©d)on  Bergmann  geigte,  baß  ber  im  ipanbel  oorfommenbe 
Snbigo  eine  gemengte  Waffe  fei,  unb  fc&rieb  oor,  er  muffe,  um  rein 
erMten  ju  werben,  mit  SBaffer,  @äure  unb  2Üfo£ol  ausgelaugt  wer- 

worauf  julejjt  nur  47  $ro$ent  "brig  bleiben,  welches  reine*  3u» 
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bigopigment  feien.  gr  fanb,  baß  S03affer  0,12  (Srtraftioiloff,  2Ufo$ol 
0,06  £ar$,  (Sjfigfdure  0,22  Äalferbe  unb  @aljfdure  0,13  (£ifenorr;& 
au3$ief)e.  Bergmann  glaubte,  bie  blaue  Jarbe  be6  3n&'90$  rür)re 
oon  einer  Verbinbung  beö  (Sifend  mit  bem  gorbjtoff  ber  ^flan&e  r)cr, 
gleich  wie  bie  garbe  ber  Sinte  aud  einer  Verbinbung  jenee)  S0?etalld 
mit  bem  garbftoff  ber  ©alldpfel  unb  bie  garbe  bed  SBerlinerblatu)  au* 
einer  Verbinbung  be$  (Eifenö  mit  ber  Sfclaufdure  entfielt. 

Sttact)  ber  Unterfucrjung  oon  (£r)eoreul  $ogen  SßBajfer  0,12, 
2llfor)ol  burcr)  Äocben  0,30,  <Sal$fdure  au$  bem  SHücftfanbe  0,10  nic&t 
&u  bem  SBefen  ber  bfauen  garbe  gehörige  ^ubftati^eu  auö  bem  3»^90' 
2>ie  übrigen  48  $l)eile  hinterließen  nad)  bem  Verbrennen  0,03  com 
©ewicf)tbe6  3nbigod  £iefclmef)l,  weßt)alb  alfo  baö  ©ewieijt  M  rei* 
nen  garbftoffö  0,45  betrug.  (Er  fanb,  baß  ber  ©uatimalaflor ,  mit 
welchem  er  bie  Prüfung  aufteilte,  unter  alleu  3ubigoforten,  bie  er 
anaföfirte,  ber  reidjfte  an  blauem  garbftoff  fei,  welcfyeö  aber  nad) 
®  et)  I  u  m  be  r  g  er'd  fpdterer  Unterfudjung  nicr)t  bergall  ift,  in&'ra 
3aua'unb  Söengal--3nbigo  reichhaltiger  an  blauem  <J>tgment  finb. 

3)ie  intereffanten  Verfuge,  welche  £er$eliud  augeftellt,  um 
bie  ndr)ern  85eftanbtr)eile  be$  im  Jpänbel  oorfommenben  3"^id°ö  ff,1s 
nen  $u  lernen,  ergeben  vier  befonbere  Stoffe  von  djarafteriftifdKn 
(Eigenfctyaften.  £>iefe  Stoffe  beftet)en:  1)  in  einem  eigentümlichen 
Stoffe,  ber  in  feinem  Verhalten  am  meiften  bem  $>flanjenleim  gleist 
unb  3nbigoreim  genannt  wirb;  2)  in  einem  braunen  ®toff ,  ben  er 
3nbigobraun  nennt ;  3)  in  einem  rotten  @tof,  Suoiöoroir),  unb  4)  bem 
eigentlichen  blauen  ^tgmeut,  bem  3n&iiJoblau.  Von  biefen  finb  bie 
brei  erfreu  nict)t  gan$  auflöstet) ;  im  SÖBaffer  bei  -f-  60  ©r.  (E.  &ige- 
rirt,  erhalt  man  eine  gelbgrüne  glüffigfeit,  welche  einen  fet)r  geringen 
SRücfftanb  hinterlaßt;  aber  man  fann  ben  3»öigo  mit  einer  ungemein 
großen  Spenge  SÖafler  auslaugen,  ofjne  baß  biefed  aufr)ört,  gefärbt 
$u  werben. 

1.  £er  3  ti b  i 9 o ( e  t  nt  wirb  erhalten ,  wenn  mau  fein  geriebenen 
3nbigo  mit  einer  buret)  SDBajfer  wbünnten  0dure,  j.  ib.  ®cr)ipe 
felfdure,  0al$fdure  ober  (Sffigfdure  bigerirt,  melctje  $ugl*i$ 
einige  Äali--  unb  &alffal$e  auö$ier)en  Dad  Ungelöfte  wirD  ein 
parmal  mit  Gaffer  auögefoctyt  90?an  ert)dlt  eine  braungelbe 
?luflöfung,  unb  gewöhnlich  wirb  ber  meifte  Snbt^ofetui  bur(( 
&aö  SEBafchwafler  ausgesogen,  ba  ed  ftch  weniger  löft,  wenn  &a$ 
SBaffer  fe^r  fauer  ift. 
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2.  X)a$  3 nb i^o b ra uit  iji  in  größerer  Wenge  a(6  (Ter  3nbig0' 
leim  oor^anben.  via  ijt  im  3nbtgo  bisweilen  mit  Äalferbe,  oon 
ber  ed  jtd>  burd>  ©äuren  (rennen  läßt,  unb  biäweilen  mit  einer 
^>flan^cnfiüir*r  oerbuiiben.  X>ad  3nbigobraun  wirb  aufgelöft, 
wenn  ber  mit  @>auren  be^anbelte  3«bigo  mit  einer  concentrirten 
Kalilauge  ilbergojjen  unb  geliube  er^ifct  wirb.  Vit  Sttafl«  wirb 
augenblicflid)  fd)war$ ,  unb  ber  3nbigo  fdjwiüt  in  bem  90?aße, 
ald  bad  ?llfali  bad  3nbigobraun  auflöft,  ju  einem  locfern 
Wagma  auf.  2>ie  glujfigfeit  ge&t  fdjwer  bur<&  ba*  Siltrum, 
unb  ijt  fo  bunfel,  baß  fie  nur  in  bünuen  Tanten  gegen  bie 
Stammen  einer  Äerje  burdjfdjeinenb  ijt.  Senn  man  ben  auf 
bem  giltrum  gebliebenen  3»bigo  mit  SSBaffer  audfußt,  fo  wirb 
ba$  X>urd>ge$en  gnin  ober  blaugruu,  get)t  aber  äufjerft  langfam 
burd)  £>ie  Urfacfye  biefer  garbuug  iji,  baß  ein  ££eil  3»&'g°  in 
einer  oerbii  nuten  alfalifefyen  Cofung  oom  3n&igobrauu  aufgelöft 
wirb,  wenn  man  oor  ber  Filtration  bie  gfufl"t9f*rit  mit  ^Baffer  ver- 
blümt, fo  ge£t  fie  nur  griin  burd)  unb  enthält  ilberbieß  ben  3n* 
bigo  fo  fein  $ertl>eilt,  baß  fte  in  längerer  3eit  nidjt  flar  wirb. 
?(iiö  ber  fcf>war$braunen  alfalifrf)eu  i'öfuug  fällen  8auren  einen 
fcfcmarabraunen  ober  fafl  fc^warjeu  @toff  afd  eine  ooluminöfe, 
r)alb  gallertartige  Waffe.  £>ie  fcl)war$brauue  garbe  berfelben  rujirt 
oon  bem  3ubigob(au  Jer,  weldKö*  mit  berfelben  oereinigt  ifr. 
Dieß  Reibet  mau  ab,  iubem  man  Den  gewafctjeuen  9Jieberfd)lag 
in  for)lenfaurem  Ammonium  lofr,  bie  ?öfuug  $ur  Sretfne  oer-- 
bunfret,  barauf  ben  SKüefjtaub  in  feljr  wenig  S83affer  auflöft  unb 
ftltrirt,  wobei  baö*  3nbigoblau  mit  einer  Portion  3«bigobraun 
auf  bem  Stirer  bleibt,  fid)  aber,  wenn  man  e$  auöjuwafcr)en 
fliegt/  mit  blaugrtiner  garbe  auflötf ,  woburcr)  enblicf)  eine  ^or-* 
tion  reineS  3»bigobfau  ungelöjt  jurürf  bleibt. 

3.  £>ad  3»iotgorotr),  früfjer  rott)eö  3"bigo$ar$  ge* 
nannt,  wirb  erhalten,  wenn  man  ben  mit  @dure  ober  Klfali  be* 
Baubeiten  3nbigo  mit  älfo^ol  oon  0,83  focfjt.  (Ed  ift  im  Wfo^ol 
fer)r  fdjwer  löölicfj,  ja  fo  lange  biefer  falt  ijt,  fajt  unlödlid); 
ba£er  ijt  ein  öftere*  Stocken  mit  neuen  Portionen  Ttttofyol  erfor-- 
berlicfo,  wenn  man  fcen  Snbigo  gauj  baoon  befreien  will.  Hm 
<*nbe  wirb  ber  ttlfofcol  ftatt  buufelroif)  {»ellblau  unb  enthalt  nun 
Snbigoblau  aufgelöft.  2)ie  erhaltenen  tfuflöfungen  beö  3nbigo- 
rot^e  in  ?ilfo$ol  ftnb  fo  tief  bunfelrot£,  baß  fte  faum  burdjftdM 
tig  ftnb. 
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4.  D>ad  Snbigoblau,   weldjed  bad  eigentliche  Maufarbenbe 
9>igment  bed  3"bigo  itf/  bleibt  nact)  ber  Söer)anblung  mit  2flfo.- 
$ol  $urucf,  iß  aber  bann  nocr)  ntc^t  völlig  rein,  fonbern  enthalt 
tr)eild  einen  SKiicf  jtanb  von  ben  juvor  genannten  Stoffen,  weldje 
bte  angeroanbten  SReagentien  nicr)t  bid  auf  bie  legte  Portion 
audju$ier)en  vernichten,  tt)eild  ®anb  unb  anbere  Unreinigfeiten. 
2>ie  SRoglicjjfeit  ber  völligen  «Reinigung  bed  Snbigoblaud  be- 
ruht auf  ber  merfwtlrbigen  (Sigenfdjaft  biefer  @ubjtan$,  in  fcerubrung 
mit  verfcfciebenen  bedornbirenben  Äörpern  ©auerftoff  an  biefe  abzutre- 
ten/ baburcr)  entfärbt  unb  in  alfaltfd^ert  gliijfigfeiten  lödlicr)  ju  werben, 
aud  welchen  ed  ftcr)  nachher  wieber,  beim  ^nttitt  ber  i'uft,  unter  ?lb* 
forvtion  von  @auerjroff  ald  regenerirted  Snbigoblau  audfcr)eibet.  Um 
ba^erbad  reine  blaue  <pigment  gu  erhalten,  mifdjt  man  bad  unreine 
noc^  feudjt,  ober  nact)  bem  Srocfnen  $um  r)öcr)(l  jarten  $ulver  ^errte* 
bei!/  mit  oem  boppelten  ©ewicfjte  bed  rol)en  3»ibigod  an  ungelöfdjtem 
Äalfe,  welcher  furj  vor  ber  3umifcr)utig  in  Äalffjpbrat  verwanbelt  tjl. 
darauf  bringt  man  bie  9)iafie  in  eine  ftlaföe,  bie  an  SBaffer  unge- 
fähr bad  1 50  fact)e  @ewid)t  bed  3"bigod  aufnehmen  taxin,    füllt  (ie 
mit  ftebenb  feigem  SBajfer  unb  fdjiittelt  um    9?un  fegt  man  Vs oora 
©ewid)te  bed  Äalfed  an  (Sifenvitriol  r)in$u,  welcijed  in  wenig  jtebenDem 
SBaffer  gelöjl  warben  ijt,  verforft  bie  Slafcfje  unb  fctjtittelt  fie  tvo^l 
um.  9)?an  (aßt  fie  einige  ®tunben  au  einem  warm  n  Orte  jretjeu,  a(l- 
mälicr)  wirb  bie  Waffe  grün ,  bad  (Sifenorobul,  welcfjed  vom  äaltyp- 
brat  niebergefa)lagen  worben  ijt,  orpbirt  ficr)  ju  (Eifeno.rnb  aufholten 
bed  3"bigoblaud,  unb  biefeö  feined  ®auer(rojfd  $um  Sjjeil  beraubt, 
verbinbet  fU$  mit  bem  Äalfe  ju  einem  im  ^Baffer  lödlicr)en  Äörper, 
wobei  bie  SCilffigfctt/  in  9D?ajfe  i^rer  (£oncentration,  eine  citronengelbe 
ober  fogar  branbgelbe  Sarbe  annimmt.  @tatt  bed  Äalf^nbrated  fann 
man  aucr)  fauftiföed  Äali  ober  Patron  bei  biefem  93erfucr)e  an- 
wenben. 

9?ad)bem  bie  glufjigfeit  geflärt  \)at,  uimmt  mau  bad  Äfare  mit 
einem  ipeber  ab,  laugt  ben  SRütfftanb  mit  warmem  SBaffer  aud*  unö 
ftltrirt  ee)  burcr)  gließpapier.  ©obalb  bie  tföfungen  bie  Cuft  berühren, 
fegen  fle  augenbficflicb  3nbigoblau  ab,  bad  ficr)  bureb  2lufna$me  oon 
®auerjtoff  aud  ber  atmofpt)drifcr;en  Cuft  wieber  gebildet  £at,  unb  bad 
bie  <&al&bafe,  buret)  welctje  ed  gebilbet  war,  mit  ftcf>  fallt.  Dabei 
nimmt  ed  wenigjtend  jum  Xr)eil  bie  fremben  Stoffe  mit,  bie  jugleicfc 
aufgelöst  gewefen  fein  fönnen.   2)em  fann  man  aber  juvorfommen/ 
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wenn  man  bie  gelbe  flofung  in  ein  mit  0algfdure  gemiföted  f£Baffer 
fallen  läßt;  biefed  $ält  bann  bie  fremben  ®toffe  guräcf,  nimmt  ba* 
bura>  eine  gelbe  Sorbe  an  unb  Unterläßt  naa)  bem  33erbunflen  ein  we< 
nig  eine*  ertraftäfrnlic&en  ®toifed,  melier  ntc^t  vom  auecffilber^Io- 
rib  ober  bem  ®erbjio|f  gefällt  wirb.  @e£t  man  bie  fcäure  mdjt  im 
Ueberfcr)ujfc  gu,  fo  ijl  bie  glufftgfrit,  aud  ber  jidj  bad  Snbigoblau 
nieberferjlägt,  farbloe),  unb  bie  @äure  wirb  nid)t  oon  bem  gefällten  3«' 
bigoblau  gefärbt.  2>en  ungebilbeten  garbflojf  f<& ilttelt  man  mit  SBaffer, 
bid  er  ein  wenig  blau  geworben  ifi,  bringt  tyn  bann  auf  ein  giltrum  unb 
»äfo)t  bie  freie  ©äure  uub  bad  Sblorcalcium  aud.  @eiue  garbe  ijl 
nunmehr  nid^t  rein  blau ,  fonbern  fyat  einen  ©ti4  in'*  <}>urpurrot§e, 
welche  befonberd  naa)  bem  Srocfnen  merfbar  i|t,  unb  oon  einem  be fon- 
bern metaDiföen  ©(an je  ^errityrr,  ber  beim  Srucfen  unb  dieibenjang 
nietallifcfc,  fofl  bem  bed  Äupferd  ä&nli*  wirb.  «Reibt  man  ed  gu  Pul- 
ver, am  liebjren  mit  einem  ungefärbten  Stoffe,  fo  wirb  ed  wieber 
blau.  21  uo  biefem  @runbe  geigt  ber  größere  ober  geringere  @tiö>  in'd 
purpurfarbene  beim  3"bigo,  ben  verriebenen  £Kei<tyt$um  beffelben 
an  fcfau. 

Dad  Snbigoblau  beftyt  in  biefem  gereinigten  3uftanb*  folgeube 

<Eigenf<r)afteu :  £d  i|l  o£ne  ©eruci)  unb  ©efdjmaif ,  äußert  burefoaud 

feine  SReaction  einer  &äure  ober  fcafe  uub  gebort,  &infufctli4>  feiner 

a)emifd)en  93ermanbfcf)aften,  gu  oen  iubiffereutefien  Körpern,  gd  i\t  tiu* 

löölia)  im  SBajfer.    0iebtuber  Jtlfobol  färbt  fi<&  bariu  blau,  wirb 

aber  gewö$u(id>  na  et)  einiger  3eit  farblod,  naefcbem  er  eine  ®pur  oon 

3ubigob(au  abgefegt  &ar,  weber  oerbunnte  ®äure  noefe  ?llfalien  lofen 

ed  auf    dfylot  gerfrärt  bad  3ubigob(au  augenblicflia>  unb  maaV  ed 

rojigelb.    3ob  wirft  auf  naffem  SBege  nidjt  barauf ;  wenn  ed  aber  in 

troefener  gorm  mit  tr>ni  gemifefct  unb  er&ifct  wirb,  fo  gerlegt  ed  ben 

3noigo.    9Wit  0d)wefel  unb  <pI;oöpr)or  fann  bad  3>ibigob(au  nt<r)t  oer* 

einigt  werben.    ?llle  .Körper,  welche  eine  große  v33erwanbtfcr)aft  gum 

^auerfioff  Jabeu,  unb  welche  in  $erityrung  mit  einem  Mali  ober 

«ner  alfalifeften  (Srbe  bad  3nbigobIau  treffen,  ornbtren  fid)  auf  Äoflen 

bedfelben  unb  verfemen  ed  in  farblofen  3u|lanb,  wobei  ed  fid)  mit  211« 

fali  ober  ber  alfaltfcrjen  Srbe  cerbinbet  uub  in  SGBaffer  lödlicr)  wirb. 

^on  concentrirter  @d)wefelfäure ,  befonberd  oon  ber  rauefcenben  wirb 

^o3nbigob(au  augenblicflid)  aufgelödt,  mit  f&ärmeentwicflung  aber 

°&ne  (Sntwicflung  oon  f<r)wefelid)er  @äure.   2)ad  3nbigoblau  wirb 

Met  auf  eine  eigentümliche  Seife  oeränbert.   €*  behält  gwar  feine 

22 
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garbe,  bte  Crjfung  ifl  jlarF  unb  rein  bfau,  unb  tjeift  einer  fe£r  großen 
Wenge  SBaffer  bebeufenb  garbe  mit/  ober  ed  £at  jt<fc  nun  ganj  unb 
gar  in  eine  Saftfarbe  verroanbelt.  (Sin  ©emifdj  wn  ?tlfo£ol  unt>  rau^ 
d)enber  ®cr)ivefelfdure  lödt  naaVSB olter  (Sru m  bad  3nbia,oblait 
auf,  o&ne  bodfelbe  ju  verdnbern.  gette  unb  flüchtige  öele  lofen  in  ber 
jpijje  fe£r  wenig  3nbtgob(au  auf  unb  laffen  e$  beim  (Srfalten  wieber 
fallen,  ©alpeterfdure  jerjlört  baö  3nbigobfau  aitgtrnbf icf licr)  unter  (£iit> 
wicf  f  ung  uon  SBdrme  unb  &i(bung  einer  Wenge  von  ^robuften,  nament- 
lich von  fofjfenfaurem  @aö,  ^alpetergafl,  »laufdure,  Äo$lenftiefjro|f* 
faure,  Dralfdure,  funfMigem  Snbig^arj,  funfrfic^rm  ©erbjloff,  funfi- 
lidjer  3nbigfdure  unb  Snbigbiüer. 

(Beim  (£r£i$en  au  ber  Cuft  bilbet  baö  ^nbtgoblan  einen  purpur- 
farbenen Dampf  (gasförmiges  3«bigoblau)  \  verbrennt  bei  flarfem 
geuer  mit  geller  glamnie  unb  iiarfem  SRaucr),  und  hinterlaßt  eine 
fdjwierig ,  aber  o$ne  9?ücf jtanb  verbrennte  Äofcle.  (Srjn&t  man  e6 
in  einer  Retorte,  fo  fommt  eö  in  unvollfommenen  gluß,  fubltmirt  fi<b 
einem  $&eil  nad)  un$erfefct,  in  gldnjenben,  purpurfarbenen ,  blättert: 
gen  Ärnflallen ,  wd^renb  ein  auberer  $&eil  in  jurücfbleibenbe  £o£le 
unb  einen  braunen,  ölartigen  Körper/  ber  vor  unb  auf  Den  vorberjlen 
feilen  beö  ©ublimatö  verbietet  wirb,  fid)  $erfcfct.  drtyfyt  man 
tangfam,  fo  ift  bie  Äo$le  glan$Io$,  erbartig;  er&ifct  mau  rafcf),  fo 
i(l  fie  Jalb  gefdjmoljen ,  poröd  unb  gldnjenb.  2>urd)  oft  wieber£olted 
Mfpulen  ber  Ärpjlalle  mit  warmem  3lfo$ol,  biä  berfelbe  nicfjt  mein* 
gefärbt  wirb,  (aßt  per;  baö  brenjlic^e  Oel  entfernen.  9?erjeliu$ 
fanb,  baß  wenn  man  bie  Sublimation  im  luftleeren  9?aum  vornimmt, 
fein  ©ad  ftcf>  entwicfelt,  aud)  fein  SEBaffer  gebilbet  wirb.  2)aS  fpejN 
jiferje  ©etvict)f  beO  reinen  blauen  3nbigo0  ifr  nad)  (Srum  1,35. 

2>te  »ejlanbt&eife  be3  reinen  3nbigoblau$  ftnb:  naa>  ben  »na* 
fofen  von : 

2)uma6.         ®ubfimirter  3nbigo  SHac^  U r e.  Ärpjlallißp 

11  ad)  d  r  u  m.  ter  gefällter 

Jto&tenjloff  .  .  .  73     Äofilenjroff  .  .  73,22  71  37  78,26 

eauerfloff  .  .  .  12,2  eaiterfloff  .  .  12,60  14,25  10,43 

etieffloff  .  .  .  .  10,8  ©tieftfoff  .  .  .  11,26  10,00  13,81 

SSajferfioff         4    SBojferftoff  .  .    2,92  4,38  2  50 

100,0                     100  100  100 
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®ubh'mirrer  nad)  Üe 
91  o  n  e  r. 

Äo&lenjtoff  .  .  .  74,81 
@auerjtoff  .  .  .  7,88 
0ticfftoff.  .  .  .  13,98 
SBafFerftoff    .  .  3,33 

100. 

$rt$fcf)e  §at  au£  bero  reinen  3tibigob(au  iwi  &duren  bar* 
geftellr,  bie  er  (S^rpfan ilfdu re  mit»  ?tntranil|dure  nennt. 

Stebucirfer  Snbigo.  3 n b i 9 o tv r i (3  n  b  i  3  0  t  i  n.) 

2>er  rebucirte  3*i&iflo  wirb  burcft  feid)t  ornbirbare  Stoffe 
bei  93or&anbenfein  von  Wfalien  ober  alPalifc^ett  (Srben  mit  SnbigoMau 
erhalten ,  j.  burd)  unoollfommrn  orobirte  Äörper,  welche  ein  &e- 
ftreben  (jaben,  fid>  oottjtdnbt\ier  mit  2>auerjtoff  &u  oerbinben,  al$  burd) 
fd)n>efe(ige  p£o$p£oria,e  &dure  unb  bereu  ®af$e,  bnrd)  (Jifenorpbul 
(bei  ber  ^Gif rtolf üpc,  fajenceblau,)  3innorobulfal$e  unb  bie  biefen  ent* 
fpredjenbe  G&foroerbinbungen,  alö  3innd)lorur,  <gifend)forur,  3'nn« 
orpbulfali  (iSdjilberblau,  Äaftenblau).  ginbet  in  folgen  galten,  bei 
«orfranbenfein  oon  freiein  Mali,  eine  SHebuftion  bed  Snbigo*  ftatt, 
fo  ornbtren  fid)  bie  genannten  Materien  onf  Soften  bed  ®auertfoff$ 
te$  3nbigobfoud,  (Eifenorobul,  3'nnorpbuJ  werben  Ornbe,  fdjwefelig- 
faure  @al$e  werben  jn  fcfywefelfauern  0a(jeu  it.  f.  w.  flufier  ben  ge* 
nannt.u  ©tojfen  wirfen  aud)  11  od)  mehrere  @d)ioefelmetoHe  ouf  3i-" 
bigobtati  unter  benfelben  iöebingungen  rebucirenb,  foiootyl  -f-  a(6  — 
eleftrifdK,  aI6  ©djwefelfalium,  ©c&wefelfalcium,  €>d)U>efelfpie0glan$, 
®rf)ioefefarfenif  (Opermentfiipe,  ®d)ilberblau)  nud)  €>d)wefelfaf$e, 
befonberd  folcfye,  bie  bad  gelbe  ®d)U>efelarfen  enthalten. 

(Sine  gleiche  3&irfung  äußern  gd^renbe  oegetabilifdje  dubftan&en 
auf  bad  Snbigoblau,  ald  SBBaib,  Srapp,  Sleie,  ÜHefaffe,  ®tdrfeforup, 
$rauben$ucfer,  wa&rfdjeinfid)  burd)  <£r$eugung  0011  Konten*  unb  (Sffig' 
fdure  auf  Soften  bed  0auerfloffd  bed  3nbigoblaud,  bie  (Stfigfaure 
unb  ejfigfauern  <2>af$e  ftnben  ficfc  in  ber  Slujfigfeit  ber  warmen  SBaib- 
fupe,  wo  man  ben  3nbigo  burd)  Srapp,  SBBaib,  Sleie,  &orup 
rebucirt. 

£a6  3nbig0i9ei£,3nbia,0tin,  färbe nlofeö  rebu- 
cirte«  3nbigob(au,  beö  orpbirten  Snbigo,  Snbigoftoff 

22* 
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von  ?tebig/  Snoigogeue  oon  &iob  er  t ,  3  u  b  i  g  o  t  i  n  e  t»on 
&uma6,  3nbigotine  incolorc  oon  Robiquet,  ift  ber  toe* 
fentlidje  33e(tanbt!>eil  Orr  Snbigofupen,  unb  im  3nbio.o  uicfyt  fa rbifl 
enthalten,  fonbern  wirb  erft  aus  bem,  mit  bem  dornen  3n^igob(au 
bezeichneten  SBe|tanbtr)eile  beSfelben  eräugt  3»  allen  3n&igopfianifu 
fommt  eS  präejrißirenb  oor,  unb  wirb  erft  bei  ber  XuSfcf)eibuna,  Diirdi 
Aufnahme  von  ©auerftoff  in  3nbigob(au  ocrmanbelt. 

Um  baS  Snbigoweiß  barjuftellen,  wirb  gereinigtes  Snbigoblau 
mitteljr  (Sifenoitriol  unb  Malt  aufgelöjr,  bie  ganj  flare,  bellweina/lbf 
glüjfigfett  mitteljt  eine«  ipeberS  in  eine  ftlaföe  gebraut;  jefct  gibt 
man  einige  Kröpfen  auSgefodjte  luftfreie  <£\\ia,\äurt  ober  Concentrin* 
®cfjwefelfäure  ^injn  unb  oerftopft  bie  glafdje  oedig  gefüllt.  <£S  fd^Cägt 
ftct>  nun  ber  aufgelöjt  gewefene  rebucirte  3"bigo  in  weißen  glocffn, 
Ärpftallfcrjuppcfeen  nieber.  9ftan  fußt  bie  9SJ?affe  auf  einem  gilter  mit 
luftfreiem  auSgefocrjteu  SÖajfer  aus,  preßt  i£n  jwiferjen  ungeleiintera 
Rapier  aus,  unb  troefnet  benfelben  im  luftleeren  SRaum.  Stöan  fflnn 
aud)  mittelft  fctjwefelfauren  2lmmoniumo  Das  Siibigoblatt  rebuciren 
unb  auftöfen,  unb  ben  aufgelojten  3"bigo  mit  @al$fäure  uifberfcbfagfn. 

$a$  3nbigoweiß/  rebucirter  3»bigo,  ijt  t^eild  weiß  im  Moment 
Der  2lbfcl)eiDuiig,  i£ei!S  grauweiß,  wurce  aber  im  oöllijj  reinen  3«s 
jtanDe  wabrfdjeinlid)  gaiij  wei|i  fein  £S  i|l  |Vibenglanienb,  gerud) 
unb  gefcrjmacHoS,  o&ue  9?eaftion  auf  i'afmuS,  unb  oerwanbelt  flu)  an 
ber  Cuft  in  Berührung  mit  oerfdjiebenen  fauerjtoff£altigen  ^«bm- 
Olingen  burdj  Aufnahme  oon  ^aucrjtoff  in  3"bigoblau.  (£$  fi<6 
weber  in  gBaffer  tt0$  in  fo(cf>en  wäfferigeu  Säuren  bie  baSfclbe  niajt 
jerfepen.  fluSgefocrjteS  vHUq  (ufrfreied  SÖajjer  oeranbert  ed  niajt,  ober 
frifcfjeS  lufthaltiges  flBaffer  färbt  eS  blau.  £S  oerbinbet  fid)  mit  ben 
meinen  @al$bafen  ju  im  SBaff«  leidjt,  t&eilö  fdjwer  losließen,  tf)t\H 
unauflöslichen  33erbinbungen,  bie  an  ber  Cuft  buref)  Hufnafmte  pöh 
@aucrjtoff  blau  werben.  2)ie  fterbiubungcn  beS  3nbigoweißed  mit 
äafi,  Patron,  ttinnioniiim  )uib  im  SEBajfer  löslid) ;  bie  falte  i?öfang 
ijt  rein  gelb,  Die  warme  unb  fe£r  concentrirte  branbgelb.  (Suthoft  »if 
glüjfigfeit  einen  rebucirten  ®tojf,  fo  wirb  bas  au  ber  Cuft  rrirugte 
unlösliche  3nbigoblau  burcr>  biefen  immer  wieDer  rebucirt  unb  afo  3«s 
bigoweiß  gelojf.  ®elbjt  in  majferigen  fof)lenfauren  Wfalien  löft  M 
baS  Snbigoweiß,  aber  bie  alfalifdje  SXeaction  ber  reinen  ober  tof}\w 
fauern  2llfalien  wirb  burefj  i£re  ©erbinbuug  nid?t  aufgehoben,  tytnto 
TtlttUtn  unb  alfalif^e  <£rben  (öfen  baS  Jnbigoweiß  leicht  mit  twi" 
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{jdber  $arbe  auf,  allein  in  tBerü^rung  mit  ber  Cuft  werben  &iefe 
fungen  fo^fcicf)  oermifcfct,  ed  ornbirt  fid)  ber  rebucirte  3nbtgo,  uttb 
Reibet  fid)  aU  3nbigottau  aud,  einen  purpurnen,  tnd  &upferrotye  ge* 
Reuten  Schaum  bifbenb,  welcher  fict)  auf  ber  falten  unb  warmen  3n» 
bigofüpe  jeigt  unb  anbeutst,  tag  bie  ßüpen  flu  ffigf  eit  rebucirten  IMi» 
djen  3nbigo  enthält;  je  fchoner  btefe  SÖIumen  auf  ber  Oberfläche  fid) 
&eigeu,  beflo  uie$r  3nbigo  £at  fid)  bereite)  aufgeföfr. 

©ad  3|tDi9oroeif;  läßt  ftcf>  mit  anbern  fttafen  bnreh  koppelte 
®a(>[oerwanbtfchaft  oerbinbrn,  aufgenommen  mit  Tupfer«,  3inf«  unb 
Ouecffilberornb,  welche  ed  ornbirrn ;  biefe  93erbinbungen  finb  weifj, 
jum  $£eil  frpftalJifch,  werben  au  ber  Puft  fchnrll  blau  unb  geben  bei 
ber  Sublimation  3»bigoblaii. 

Wit  Äalf  bilbet  ba$  ^ubigoti'eiß  eine  me£r  neutrale ,  leidet  in 
SBaflfer  löbliche,  unb  eine  mejjr  bafi|"d)f,  fa|t  unlödliche  93erbinbuug. 
Untere  fcheibet  ftcfy  aud,  wenn  mau  bie  erfte  mit  &alft)ntrat  bigerirt, 
ober,  wenn  man  3nbigo  mit  SGBaffer,  (Jifenoitriol  unb  überfälligem 
Äalf  bigerirt;  ber  niebergefalleneöppd  unbba*  (gifenorob^obrat  laffeu 
fid)  ald  im  SBajfer  leicht  fudpenbirbar  oon  bem  Jtalfinbigoroeif?  ab-- 
fd)Idmmeu.  £)iefe$  ifl  citroneitgelb/  nur  fe&r  wenig  in  SßBaffer  lödltd) 
unb  färbt  fict)  au  ber  8nft  erft  grtin,  bann  hellblau.  21uf  btefe  (Sigen* 
fdjaft  grünbet  ed  fid),  baß  mau  beim  ?lnfe£eu  unb  gurren  ber  Äüpeu 
einen  Überfluß  von  Äalf  forgfdltig  &u  oermeibeu  $at ,  um  nie^e  3u* 
bigo  unnufter  SBeife  $u  oerfchwenben. 

£>ie  SJerbinbungeu  bed  3nbigoweifjed  mit  (Jrben  unb  ferneren 
^etallorpben  finb  meijten*  in  S&ajfer  untötUid) ,  unb  werben  buref) 
93ermifchen  einet*  (öftlichen  Saljed  einer  folcfjen  Q5aftd  mit  einer  affa* 
(ifd>en  Cauge  beö  3«bigoweif ed  erhalten,  £ie  meinen  biefer  93erbin< 
bungen  geben  beim  (gr£ifcen,  nad)bem  fie  juoor  burd)  Srocfnen  an  ber 
2uft  blau  geworben,  fein  fublimirted  ^nbigoblau.  3nbigoweififilber* 
ornb  jebod)  liefert  beim  (Srfcijjen  fublimirted  3nbigoblau  unb  rebucir. 
te*  Silber.  &ie  93erbinbungen  bed  3nbigoweifje$  mit  SBafen,  fann  man 
nid)t  als  Sal^e  betrachten  ,  ba  bie  alfalifche  Stteaction  ber  (entern  ba- 
burd)  ntd)f  aufgehoben  wirb. 

(Eoncentrirte  Schwefelfäure  löft  ba$  Snbigoweiß  mit  fchoner 
Hauer  Sarbe  auf,  wobei  wa$rfcheinlich  eine  tfceilweife  3<rft&iwg,  ber 
$dure  unb  iöilbung  oon  Unterfdjwefelfäure  (tatt  jtnbet ;  ed  16(1  fid) 
<»ud)  in  2üfo$oIdt$er  mit  gelber  garbe  auf.  3m  luftleeren  SRaurae  er- 
^ijt,  entwicfelt  ba$  3n btgoweig  wenig  Safer,  e*  fubltmtrt  (ich  etwae 
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SnbigoMau  unb  i>tefe  Äojfe  bleibt  jurtlcf ,  ohne  baß  babet  ein  petma.- 
nented  ©ad  gebilbet  wirb. 

Uber  bie  bejiimmte  2Crt  ^  wie  (ich  bad  3nbigoweiß  bureb  Auf« 
nähme  oon  ^auerfloff  in  3nbigoblau  oerwanbeft/  ftnb  »erfchiebene 
Anflehten  aufgehellt  worben;  bad  wahrfcheiniicbfle  itf  nach  SJiebig 
unb  &e r$e(i u0/  baß  biefe  Umwanblung  in  einer  einfachen  OtyU 
tion  bed  3nbigoweißed  bejtr^e/  fo  baß  biefed  ald  bad  SKabical  brd 
3nbigob(attd  &u  betrachten  wäre,  wie  ber  @chwefel  bad  dtabical  orr 
c^>djirefe( fdur **.  £)ad  3"bigoweif)/  tun  in  3nbigob(au  umgewaiibelt  $u 
werben/  nimmt  nach  Sieb  ig  11,2  3>roceut  nach  fcerjeliud  tym» 
Segen  4,86  9>rocent  ®auerjrpff  auf. 

2Öad  bie  3ufamnienfe&tiiig  bed  3»bigoweißed  anlauft,  fo  entölt 
ed  bicfelbeti  ifceflanbt&eile  wie  bad  3nbigoblau/  nämlich  Äobleiifloff, 
SBajferjioff ;  <Sticr'jroff  unb  Öauerflojf/  aber  bie  quantitativen  55er 
fchiebenheitdoerbdltnifle  haben  noch  nicht  mit  Sicherheit  audgetnittelt 
werben  fönneu.  X>te  birefte  Analnfe  $eigt  nach  X>u  in  ad/  baß  e$  au« 
32  Atomen  Sohlenfioff  /  12  'Atomen  SßB äffe r|l off ,  2  Atomen  ®ticfW 
unb  •  Atomen  @auertfoff  befielet!  {oll,  a(fo  2  Atomen  SBafferfioff  me&r 
ald  ber  blaue  3nbigo. 

£öbereiner  unb  (£  b '  u  r  e  u  (  betrachten  bad  3nbigoweijj  ald 
eine  Serbin  Dung  oon  3nbigoblau  unbSÖBajferfioff  ald  eine  3nbigoblaa- 
wajferilofffdure.  3"  biefem  galt  würbe  bafcer  baburch,  baß  Der  Sauer* 
fioff  ber  Cuft  ben  SBajferftoff  bed  3nbigoweißed  ju  SBaffer  oroöim, 
biefed  ju  3nbigoblau  werben,  uub  3nbigoblau  würbe  {.83.  burchGifw 
Vitriol,  Äalf^pbrat  unb  SBajfer  baburch  ju  3nbigoweiß  rebucirt  wer* 
ben ,  baß,  vermöge  einer  3^rf^^ung  bed  20afferd/  ber  S&ajfertloff  ß<* 
SBafferd  ftch  mit  bem  3«bigobIau  $u  3nbigob(auwa)Ter|lofffdure  (3»' 
bigoweiß)  oerbanbe,  wdhrenb  ber  &auerfiojf  bed  SBajferd  bad  Orpoul 
&u  Örnb  orobirte.  Selche  von  biefeu  beiben  Anflehten  bie  richtige  fo/ 
r)at  btä  jefct  Durch  bie  Analofe,  bie  überhaupt  wegen  bir  UnmögliaVc« 
ein  abfolut  reiued  Snbigoweiß  $u  erhalten,  ^öc^|l  fehwierig  iji,  md?t 
entfehieben  werben  fönnen. 

<8  e  r  h  a  1 1  e  n  bed  gewöhnlichen  f  d  u  f  1  i  ch  e  n  3  11  b  i  g  o  d  a,  t' 

gen  chemifche  Agentien. 

Der  gewöhnliche  im  Jpanfccl  oorfommenbe  3nbigo,  ald  ein  ®c 
menge  oon  3nbigob(au,  3nbigoroth/  3nb»gobraun  unb  3nbigota 
betrachtet/  zeichnet  ftch  in  25qtf£ung  gegen  chemifche  Agentien  bura) 
folgenbe  charafterifitfche  Kennzeichen  aud. 
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SßaflVr  löft  ben  Subigo  nicfct  auf,  jier)t  aber  fet)r  oiefe  selbe  er* 
traPttofloff^afttde  $(>eile  auö.  <Srr}i£fer  ;Hlfot)ol  lojt  etwa«  3nbigo  auf 
unb  wirb  baburcfc  fcfcön  blau  gefärbt,  bat*  aufgelöire  9>igment  prdjipi* 
titt  ftd)  aber  in  ber  Ädlte  wieber  oollfommen,  Übrigend  lojt  ber  2Bein* 
geht  juerft  ben  gelben,  bann  ben  rotten  unb  jule&t  ben  braunen  $toff 
auf.  3n  Ätj>er,  fluchtigen  unb  fetten  Ölen  ift  er  unauffottficr).  2Bdffe* 
rige  Äaliouflöfungen  »irfen  ni$t  auf  ben  3nbiga,  fldrfere  ^erfe&en 
einen  S&eil  unb  färben  fict)  gelblid}.    Söerbünnte  §duren  r  mit  2u6* 
nafcme  ber  2>alp*terfdure,  bie  it)n  &erfe£en,  inbem  fte  tk)n  anfangt)  gelb, 
fpdter  rojlbrauu  macht,  wirfen  nid)t  auf  it)n.  @aljfdure  jerfefrt  felbjl 
in  ber  ^iebt)!>e  nur  gan$  wenig  3nbigo  unb  fdrbt  tr>n  geblicr).  Cflij  # 
Zitronen-,  SßBeinftein-,  ^oöpl)or*  glufr  oerbünnte  ®d>wefe[.  unb  anbere 
eduren  löfen  nur  bie  erbigen  St>eile  auf.    £ine  fe$r  oerbünnte  3»i- 
fcfyung  oon  ®cf)Wefel*,  ^al$  unb  ^alpeterfdure  foji  ben  3tibigo  lang* 
fam  auf  unb  wrwanbelt  if>n  in  ein  fdjöned  ©elb.  SBafferfreie  ®ct)we* 
felfdure  loft  ben  3nbigo  unter  (Sntwicflung  oon  SBdrme  mit  gelber 
gütbe  auf,  wobei  fid)  fdjwefelige  @dure  entwicfelt.    Oiegt  man  SBaf» 
feriii  biefer  ?luflöfung,  fo  fdrbt  fie  (icr)  augenblicflicf)  Mau  Ceitet 
man  ben  aud  wajferfreier  £d)wefelfäure  bejht)enben  £ampf  auf  $er-- 
ftucfelten  3nbigo,  fo  bittet  fid>  nad)  2)  obere  in  er  unter  €rk)i&ung 
von  >ölafenwerfen  eine  fd)6ne  purpurrote  SlüjTig^if/  bie  $u  einer 
fejleu  carmoifinrotben  Waffe  erharrt,  unb  fid)  in  SBatfer  unter  31b* 
faVibung  oon  etwa«  £of>Ie       blauer  gatbe  auflöfh  gourcron 
nnb  Kaucquelin  erhielten  fcni$ö<fäure,  ald  fie  ben  3"&igo  in  ber 
©arme  mit  ertwefelfdur«  bejubelten,  bie  glüjftgfeit  oon  bem  bar^ 
auf  b<jiublid)en  i?ar$  befreiten  unb  jur  Ärntfatlifation  t)infe&ten. 
93aucqueliu  &at  bie  Deäornbation  auch  burd)  @cr)Wefelwa(fer* 
tfoff  bargett)<Jii.  t)iefer  v13erfud)  bfweitf  jwei  merfwftrbige  Umfldnfce. 
I  £>afj  ber  @auer)loff  oDer  ein  %f)di  betreiben  im  3nbigo  gewif' 
[ermaßen  oom  Dafein  ber  anbern  93<j)anbtt)eile  unabhängige  Triften* 
hat,  weil  man  it)u  millfürlid)  bem  3nbigo  entsiefxu  ober  jurüefgeben 
fann,  ot)ne  bie  SHatur  be$  garbilofffl  ju  $er|loren ;  2.  bag  ber  £ot)len» 
ftoffget)alt  mit  ber  garbe  be$  3nbigod  in  feiner  a3e$iet)nng  jlerje,  weil 
er  am  meifhn  Äo^len|loff  in  jenem  3uflanbe  enthalt,  in  welchem  er 
ungefärbt  erfc&einr.    Cluecfjilber  foll  nact)  fcrugnatelli  unb  Dd* 
be  rein  er  mit  Snbigo  ein  ämalgam  bilben.    Äreofot  löfl  fowoi)l 
fduflict)en  3nbigo  a(e  aucr)  reinee  3nbigoblau  auf. 
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Bnflöalic&ed  Snbigoblau.  görulin.  9>$önicin. 

SBenn  reined  audgefefriebene*  Snbigoblau  mit  raucfcenber  6a)ioe< 
fdfdure  be&anbelt  wirb,  fo  lofi  e«  fi*  !eid)t  unter  ®drmeentwicrlttngo&ne 
fd>wefeligfaure$  ©a«  $u  entwicfeln  auf.  DieSWenge  ber  @a)wefelfdiure, 
ivrfc^f  ed  jur  2tufldfung  gebraust,  &dngt  oonber  Goncentration  unb  Der 
Temperatur  ob.  ©ew6$n(id>  werben  fedjd  $$ei(e  rauaVnbe  ^djroefeb 
fdttre  auf  einen  Zfytil  3nbigob(au  gerechnet.  (Sine  mit  ber  Jpdlfte  ir)reö 
©rwic^td  an  SCBaffer  uerbünnte  @cbwefelfdure  löft  bad  3n&i30Mött 
nt<bt  auf,  unb  bir  raucfcenbe  @dure  lofl  um  fo  me&r,  je  reifer  fie  ij) 
an  wa  jferfreier  ©äure.  Die  fogenannte  englifcfce  ^ifrwefelfdure  löfl 
bat  Snbigoblau  nur,  wenn  fte  auf  brm  bäcfcjten  ©rabe  t^rer  (£oncen= 
tration  ifl,  unb  au  et)  bann  braucht  man  faß  anbertfjafbmal  fo  oie!  all 
oon  ber  raudjenben  &&urt. 

Durd)  bie  (Sinwirfung  ber  &d;wefelfdure  wirb  tie  diatur  be# 
blauen  q>igmento  auf  eine  ausgezeichnete  Ttrt  oerdnbert.  (Sd  entfielen 
burefc  bie  flufföfung  Drei  «öerbinbungen ,  ndmlid»:  1  eine  blaue  mit 
@$wefeifdure ;  2.  eine  blaue  mit  Unterfd)wefe(fdure;  S.  eine  brim 
<Rerbinbung  oou  0d)wefe(fdure  mit  ^nbigopurpur  ($$önicin).  2>iefe 
brei  93erbinbungeu  ftnb  in  einem  Überfdjufj  oon  0eJ)wefeffdure  aufge« 
W(l.  3e  concent rirter  bie  &dure  ifl ,  jemefjr  fie  wajferfeere  &dure  tnt 
$ä(t,  Deflo  me^r  erzeugt  fidj»  blaue  Uuterfcbwefelfdure.  (Suglif^ 
®d)wefelfdure  gibt  me&r  Maue  ©djwefelfdure ,  ald  bie  rauefcenbe;  Da- 
gegen lagt,  wenn  man  bie  Söflingen  beiber  mit  *ßaffer  fiftrirt,  bi< 
raucfcenDe  feiten  einen  SRucf jianb  auf  Dem  Jifter  $urucf ,  wdjrenb  bie 
englifaV  gewör)nlid)  Snbigopurpur  $inrrrfdf}t.  Die  &erbinbung  beö 
blauen  garbjloffd  mit  biefen  ®duren  nennt  93er$e!tnd  3nbigoblaii' 
©d^wefelfdure  unb  3nbigob(au  >  Uuterfd}wefe(fdure. 

Die  Polling  be$  reineu  3"btgob1au6  in  Ccfewefetfdure  fdrH 
500,0Ö0mal  fo  oiel  ^Baffer  beutfid)  blau,  fie  erfd>etnt  naa>  Döbe- 
reiner  al6  eine  prächtig  purpurrote,  in  ben  Tanten  bura)ft<btia,e 
glüjfigfeit,  welche  in  ber  Äälte  $u  einer  carmoifinrotjen  «Waffe  tv 
flarrt,  in  Der  Cuft  raudjt  unD  im  SBaffer  o^ue  SRiicfjlanb  unb  mit  tief 
bunfelbauer  garbe  gelöjl  wirb. 

Um  bie  btaue  ®dure  ab$ufaViben,  »erfahrt  mau  folgenber» 
raaflen:  Die  blaue  Cöfung  wirb  mit  bem  30  bid  40 fachen  Volumen 
reinem  SBajfer  oerbtinnt  unb  ftttrirt.  99?an  bigerirt  fie  bann  in  gelin. 
ber  SBdrme  mit  0a>afwoUe  ober  gfanen,  welche  etoffe  juoor  mit 
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Seife  unb  bann  mit  SGBojfer,  bad  ein  $ro$ent  fofclenfaure«  Sflatron 
enthält,  gewafdjen  worden  finb,  um  fte  oon  ollen  Unreinigfeiten  $u 
befreien.  SHacfcbem  alled  Mtali  and  bemfelben  au«gefpult  i(r,  fegt  man 
bie  SBolle  ober  ben  SBollengeug  in  bie  blaue  gluffigfeit.  $ie  SEBolIe 
verbindet  jt<&  allmdlig  mit  ber  Hauen  @dure,  unb  färbt  fte  tief  bun- 
felblau.  @te  wirb  je$t  £erauOgenommen,  ablaufen  geladen,  unb  legt  nun 
toieber  neue  SGBoUe  r)inein,  bie  man  bigerirt,  bio  bie  glüjfigfeit  an  aller 
ftarbe  erfaopft  i\t,  wonach  in  ber  giiiffigfeit  bie  freie  edjwefelfdure 
jururfbleibt. 

2)ie  blau  gefärbte  SSBoüe  wirb  jefct  mit  reinem  SBaffer  fo  lauge 
gtwafcfeen,  bio  biefeO  ntc^t  me&r  fauer  reagirt,  bann  autigebrucft  unb 
in  einem  SEBatfer  bigerirt,  bem  ein  wenig  fo^lenfaured  Ammonium  ju* 
gefejt  wirb.  £ie  btauen  Cduren  »erlaffen  bann  bie  SSBofle,  um  ftd) 
mit  bem  Ammonium  ju  oerbinben,  unb  bie  glujfigfeit  fdrbt  )Td)  tief 
bunfelWau-  dampft  man  nun  bie  glufftgfeit  bei  48  ©rab  9t.  jur 
Srocfne  ab7  unb  übergießt  fte  bann  m  t  TMtofyol  von  0/83  fpejiftf^em 
&wid)t,  fo  I oft  tiefer  baö  tnbigoblau  nnterfdjwefelfaure  Ammonium 
auf,  unb  laßt  bad  entfpredjenbe  blaufdjwefeffaure  @al$  ungelofi 
jurucf. 

Sie  3  n  b  i  g  o  b  I  a  u  --  2>  d)  w  e  f  e  l  f  d  u  r  e ,  wirb  erhalten,  wenn 
inbigobtauföwefelfaured  Ammonium  int  Sßajfer  gelöfr,  burd)  neutrales 
ejfigfaured  UMeiojrpb  gefallt/  bad  unauf Idaitcf)^/  mit  ffiaflVr  auägewa- 
fd)ene  inbigofdjwefelfaure  SBleio.rpd  in  SBajfer  wegeilt  unb  burd) 
^cfjwefelwajferjf off  jerfe^t  wirb ;  ed  bilbet  ficf>  ®d)wefe(b(ei,  unb  man 
erhält  eine  gelbe  giiiffigfeit,  welche  auö  <2d)wefelfdure,  oerbunben 
mit  rebucirtem  unb  nad)  ber  giltration  an  ber  üuft  blau  werbenbem 
3»bigo  befte^t;  unb  bei  40  0  R.  abgebampft,  bie  3nbigoblaufct)wefe(- 
fdure  a(6  eine  fdjwarjblaue,  fefre  SWaffe  juriicfldfjt.  @ie  wirb  feucht 
an  ber  ?uft  unb  (odt  ftd)  im  SßBajftr  mit  fd)ön  bunfelblauer  garbe. 

&ie  3 " bi g o ; U n te rf et) we fe If d u r e  wirb  erhalten,  wenn 
man  bie  Cöfung  be$  blauen  unterfdjwefelfauern  21mmouiumfa^ed  in 
Hlfo^ol  mit  einer  Cöfttng  von  ejft'gfaurem  SMeiornb  in  Wtofyoi  »tt> 
mifdjt;  e$  fallt  t>abei  ein  blaued  ®al$  nieber,  worauö  bie  3nbigobIau* 
Unterfdjwefelfdure  auf  biefelbe  SßBeife  wie  bie  3nbigoblau*  0cf)wefel- 
fäure  aud  t$rem  S3leifal$  erhalten  wirb.  ?(ud)  r)ier  wirb  ba6  3»bigo» 
blau  rebtteirt;  man  ftltrtrt  bie  glujfigfeit  erft  bann,  wenn  aller  Ccbwe* 
felwajferjtoff  entfernt,  unb  fie  blau  geworben  ifi.  £ie  3nbigoblau--Un^ 
terfct)wefelfdure  oerr)ält  ft<$  ber  Snbtgoblouföwefelfdure  ganj  d£nltd). 
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sßeibe  blaue  Mauren  oerbinbeu  fid)  mit  @al$bafen,  it>e(c^e  ein-- 
anber  fe£r  djjnlicf)  finb.  3Benu  man  in  einer  l'öfung  einer  biefer  mit 
garbftoff  gefdttigte  ©dure  geilfpdne  von  3mf  ober  (Sifen  legt,  fo  ivtro 
ba*  9)?etaU  auf  Soften  bed  bfatien  garbiloffö  orpbirt,  ofcne  ba&  fid) 
SEBajferjloff  entwicfelt,  nnb  man  ert)dlt  eine  blaue,  ober  bei  Ueberfa)ufj 
von  @äure  eine  farblofe  ober  gelbliche  Huflöfung,  bie  ein  3<"f- 
$ifenfal$  enthalt,  oerbttiiöen  mit  refcucirtem  lödlidjem  3«b'90/  ber 
augenblicklich  blau  wirb,  wenn  bie  gltiiJigfeit  mit  Cuft  $ufammcntrifft. 

©ad  löbliche  3nbigob(au  bat  eine  eben  fo  oeranberlicrje  unb  un> 
befldnbige  garbe,  wie  bie  uegetabilifcrjen  ©aftfarben.  £ange  bein  &cn- 
nenlicr)te  au6gefet3t,  wirb  e$  $erjtdrt ;  im  ifofirten  3«ftanDe  öargrfMlt, 
wirb  et)  beim  «üerbunjten  grun.  «ßon  ber  ©alpeterfdure  wirö  eö  j« 
ftort.  Äaujlifdje  Mfalien  und  (Srben  uermanöeln  bie  garbe  fogleia^  in 
eine  bniungelbe,  ober  wenn  bie  Slilffigf eit  oerbrinnt  ifr,  machen  fie  oie- 
felbe  erft  grün,  bann  gelb,  unb  öieö  gefcr)ier)t,  bie  Cuft  mag  3utritt 
baben  ober  nid)t.  Äauftifcrjeö  Ammonium  bewirft  biefe  *8erdnöerun<) 
langfamer,  unb  for)lenfaure  Wfalien  dnbern  öie  garbe  <jar  nicht., 

$er&eliu&  t)at  bie  grüne  unb  gelbe  garbe  baraud  barg«jtellt, 
unb  nennt  fte  >>3nbigo  grun  unb  3»bigo  gelb.« 

X)er  in  ben  £)rucfereien  jur  ©arfMIung  ber  blauen  unb  grii« 
neu  §ampff arben  für  halbwollen  unb  2BolIenm»>u|fe[in  tydufig  <}<« 
brauchte  blaue  3nbigo*  £  arm  in,  von  ben  gran$ofen  Bleu 
soluble  genannt,  bilbet  eine  <8erbinöung  oon  iubigoblauer  ®cbw- 
felfaure  unb  3nöigo  Unterfchwefelfdure  (Er  wirö  erhalten,  wenn  U$ 
abgezogene  $lau  ber  SBolle  oöer  beä  glanelld  bei  48  ©r.  iH.  jiir  teigar 
tigen  (Eonfiflenj  eingedampft  wirö.  3u  flüjftgem  3utfanbe  wirb  er  für 
bergleichen  gar  ben  unter  bem  Tanten  C  a  p  p  e  n  1 1  n  f  t  u  r  vfrwuioet- 

(Gefällter  3  n  b  i  g  o ,  b  \  a  u  e  r  Karmin,  (£  ö  r  u  1  i  n.  SSBenu 
bie  fd)ivefelfattre  3nöigojufldfung  burch  Sali  gefattigt/  ober  mit  &al- 
miaf,  Äcchfalj,  ©iouberfalj,  ?llaun  ober  SGBeingeifr  verfemt  wirö,  fo  bMbt 
fie  blau,  Id^t  aber  ein  blaue*  ^nloer  fallen,  öaS  mau  bie>  jefct  alö  Dutd) 
£>d)mefelfdure  oerdnberten  3nbigo  betrachtete  unb  mit  bem9?amen  ge- 
fällter 3  n  b  i  g  o ,  blauer  (Earmin  bezeichnete,  baS  aber  Ddd) 
ben  SJerfucrjen  oon  20  alter  (£rum  eine  93erbinbung  oon  oeranbertero 
3nb4go  mit  einem  fcbwefelfauren  @al$e  itf,  welche  er  (Eörultn  uennti 
unb  al$  chemifcr)  mit  atomeiiwafler  oerbunbenen  3«bigo,  ober: 

Äo^lenfloff  5,178  ' 
@ticfjloff  8,79 
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Sauerflojf  29/82 
SBafferftoff    4,71  betrögt 

€d  wirb  na$  »erjeliud  im  ©roße«  baburcfc  bargefteüt,  baß 
3nbigo  in  fttnciit  lOfa^en  ©ewid)t  conceiitrirter  eng(ifd)er  $djwefel» 
fäure  aufgflotf,  un&  bie  Höfling  nad>  24  <2>luiiben  mit  bem  10 fachen 
i$re«  <&ofumend  3Baff*r  oerfrunnt  unb  burd)  Rapier  filtrirt  wirb.  T>it 
foure  glrijfigft'it  wirb  Kjjt  biö  & tt  ein« tit  gemijfeu  ©rate  mit  fo^len- 
fauretn  Äali  gefdttigr,  moburefc  du  blauer  diieberfdjfag  gebildet  wird, 
ber  biefe«  0al$  barftellt,  bad  von  bim  jugleid)  gebilbeten  iingefärbrrn 
fdjwefelfauren  @al$e  angeftiur  worbeu  tfl-  Derfelbe  Stieberfoilag  wirb 
aud>  gebilbet,  wenn  bie  faure  gliiffigfeit  mit  anberu  äalifafjM  (auf- 
genommen Salpeter,  welcher  bie  garbe  $eritort)  o(>ne  oor^ergegangene 
tfyeilweife  Sättigung  i<erutifd)t  wirb.  £ad  blaue  uiuerfdjwefdfaure 
Äaft  bleibt  in  ber  ^öfttiig.  £>t'ii  ittieberfdjlag  bringt  matt  auf  ein  gif-- 
trum,  laßt  ü)n  gut  abtropfein/  unb  preßt  i&n  fobann  auft.  (£rum 
fdjldgt  vor,  tf>n  oon  ber  «Mutterlauge  burd>  ?luöwafd)en  mit  einer  Cö» 
fung  oon  4  feilen  effigfaurem  Äali  in  100  feilen  SBaffer  ju  trennen 
unb  aldbauu  bad  effigfaure  @al$  mit  Wfo&ol  wegzunehmen. 

3n  getroefnetem  3ii|t*n&t  befijjt  ber  9?teberfd)lag  ein  fupfergldn' 
jenbed  3nfeben,  (oft  fid)  Ieid)t  in  fub^eißem  SBaflVr,  fällt  aber  wenn 
bie  Cäfung  gefdttigt  ifr,  baraud  beim  Srfalten  in  gorm  oon  glocfen 
nieber.  Salted  SSBaffer  lotf  auf  unb  wirb  fo  tief  blau,  baß  e«  un-- 
bur$ftd)tig  ijt.  (Er  um  £at  gejeigt,  baß  man  ben  9?ieberfd)(ag  au* 
tfatt  betf  .Kalifates  mit  fctywefelfaurem  Dlatron  ober  fcfewefelfaurem 
Ammonium  erhalten  fann.  £en  garbtfoff  in  bemfelben  nennt  er  <£o> 
rultn  unb  bte  ^al^e  Coeruleo-sulphates. 

21u0  fduffi$em  3nbigo  bereite  id)  ben  gefällten  3nbigo  auf 
natWte^enbe  Seife:  $3  werben  16  Üotfr  beö  beften  »engal*  ober  3at*a* 
3nbigod  auf*  fetnfte  gepuloerr,  mittelft  eine«  ©iaöfrdboSend  portionen* 
weife  in  einem  in  falteö  SGBaffer  geseilten  jteinernen  ober  porzellanenen 
$opf  mit  2  ^Pfunb  raud>enber  @d>wefelfdure  ftufammengerü^rr,  unb 
24  @tunben  flehen  gelajfen,  alöbann  6  9>funb  $elleö  gfuß»  ober  9?e-- 
genwajfer  nad)  unb  nad)  ^injugefejjt/  fo  baß  bte  Snoigoauflöfung  nur 
nad)  unb  nad)  erwärmt  wirb.  <£d  werben  nun  37a  $funb  gute  $ott* 
aföe  in  6  $funb  ^Baffer  geläjt,  bie  tfofung  burd)  Ceinwanb  gefegt, 
liefen  gelaffen,  bi*  bie  Sauge  ganj  erfaltet  ift,  unb  fo  lange  oon  ber 
waffer^eüen  Äalilauge  in  3nteroaUen  ber  3»&igoauflöfung  unter  be- 
fldnbtgem  Umrühren  ^gegeben  M  fein  Äufbraufen  roe£r  beraerfbar 
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ifh  X)a0  93er£dltniß  ber  Äalilauge  richtet  ftd)  ubrigend  nach  ber 
Stätte  einer  guten  ober  geringen  9>ottafche.  3«  wel  Äalilauge  jer 
Port  bie  garbe  unb  macht  pe  grünlich.  9)?an  $at  auch  befonberd  barauf 
(u  fe&en,  baß  bie  ^>ottafc^e  möglich!*  rein  unb  weber  Äiefelerbe  noch 
Schwefel ' SBajferjtojf  enthält,  weil  leererer  indbefonbere  bie  garbe 
fchmujjig,  graulich  ober  grünlichgelb  macht. 

ÜBenn  bie  ^chmefelfdure  ber  3nbigoauflofung  burdj  Kalilauge 
»oUfommen  gefdttigt  ijr,  ftrtrirt  man  bad  ©an$e  burch  einen  Dichten 
®pi$beutel  oon  weißem  gil$.  3m  Anfange  bed  giltrirend,  fo  fange 
ber  @pi>beutel  Snbigonieberfchlag  burchldßt,  gießt  man  bie  gluffig' 
fett  wieber  auf,  welche*  vier  biö  fünfmal  wieberholt  wirb.  t)ie  abge 
(aufene  graulich  blaue  glüjftgfeit  enthalt  baö  fcfywefelfaure  Sali,  ber 
3nbtgonteberfcr)(ag  bleibt  im  ®pi£beutel  juruef.  Um  (entern  mögltchft 
fa($frei  ju  befommeu,  (augt  mau  i£n  noch  einigemale  mit  Reifem 
SBafler  auö.  Diefen  purpurfarbenen  9>rd$ipiral  in  gorm  eine*  SeigeS 
verwahre  man  in  fcermetifch  gefchtoffenen  ©efdßen,  weit  er  große  97ei 
gung  be|i£t,  leicht  $u  fchimmeln,  ober  man  troefne  benfelben  ab  unb 
oerwa^re  i£n  in  gefdjloffenen  Schachteln.  3m  SfiBajfer  $ert£eilt,  jtellt 
er  ein  dußerfi  fthönrd  &lau  oon  außerordentlicher  (grgiebigfett  bar, 
inbem  nur  wenig  oaoon  eine  beträchtliche  Quantität  SBaffer  überaus 
reiflich  blau  färbt.  3)?an  wenbet  biefed  8Mau  $um  flauen  weiß  ge- 
bleichter baumwollener  unb  leinener  Stoffe  unb  jur  Darfiellung  bee 
fogenannten  SHeu-  ober  SBafchblau  au;  auch  verwenbe  ich  o"»1 
3eichnen  (35lenbeu)  mehrerer  Mordanis  unb  Enlevagen  in  ber  3*'ug- 
brueferei. 

Sac*  *p  f)  ö  n  i  c  i  u  ober  ber  3  n  b  i  g  o  p  u  r  p  u  r  i|l  uon  bem  (tö- 
rultn  gan$  oerfd)ieben,  unb  wirb  erhalten  wenn  bie  SBirfung  ber  2>d)ive 
felfdure  auf  ben  3nbigo  in  einer  gewiffen  ^eriobe  unterbrochen  wirb, 
auch  weun  unlösliches  3"bigoblau  mit  euglifcher  Schwefelfdure  be- 
^anbeft,  unb  nach  paar  ®tunbcn  mit  bem  40fachen  i^reö  SSofu- 
mens  £Baf]er  oerbrinnf,  ober  wenn  rauchenbe&chwefetfdure  oermenbet, 
bei  ber  £öfung  fogleich  mit  SBajfer  oerbünnt  wirb.  (Er um  jiellt  bad 
9>f)6nicin  auf  folgenbe  SBeife  bar.  „Wlan  reinigt  ben  3ubigo  oon  feiner 
Unreinigfeit  burch  Äoajen  mit  ©chwefelfdure  bie  mit  ffiaffer  oerbünnt 
wirb,  unb  fchüttelt  einen  $t)eil  beS  fo  gereinigten  3nbigod  mit  jlarfer 
^chwefelfäure  in  einer  oerfiopften  glafche,  bid  eö  eine  bouteillengrüne 
garbe  angenommen  £at,  oerbünnt  bie  glujftgfeit  bann  mit  oiel  be- 
fltüirtem  SSBajfer,  unb  bringt  fie  aufd  giltrum ;  fo  lauft  fte  tfnfangd 
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farblos  fpdter  blau  burdj,  unb  nad)  einiger  3eit  ge^t  ber  umgednberte 
3nbigp  gdnjlid)  burcfc*  giltrum.  9J?an  oerfefct  bie  blaue  ?(uffofung 
mit  etwafl  faljfaurfm  Äali,  worauf  baö  «pbonicin  al*  ein  fdjön  pur* 
purrotfjer  Äörper  ^nbigopurpur)  gefallt  wirb,  ^önicin  ijl  nad?  beut 
Eröffnen  brdunlicfcfdjwarj,  wirb  burd)  alle  faf&igen  Äorper  purpurrot^ 
gefallt/  inbem  eö  fl cf>  mit  biefen  oerbinbet.  (£$  fcfyeiut  $wifd)en  3nbigo 
unb  v£öru(in  tu  ber  SOfitte  $u  flehen.  3n  bera  $$önicin  ijl  ber  3nbtgo 
ntobiftctrt  baß  2  2itome  beöfelben  nur  eind  auömadjen.  ©  uro  ad 
nennt  biefe  ©etbiubung  @d>wefelpurpurfdure/  welche  mit 
Äali  ein  in  reinem  SEBajfer  lödliaV«  purpurrote*  ®alj  bilber.  «p$6ni» 
ein,  weld)e$  naefc  <£rum  nur  mitt2  Titomen  ©ajfer  »erbunben  ijl, 
enthält: 

Äo^lenjlojf  64/62 
£ticfjloff  9,91 
@auerjtoff  21/94 
SBafferjtoff  3,98 

3nbigofdure,  3fatinfdure  unb  3ubigo£arj. 

£te  3nbtgofaure  wirb  na<$  Vö  u  f  f  bereitet,  wenn  &u  fo< 
d)enber  fe£r  oerbunnter  <&atpeterfdure/  fein  gepulverter  3nbtgo  in 
Keinen  Portionen  gebraut  wirb.  £>er  3nbigo  &erfe$t  ftdE>  augenblicf* 
lirt),  fo  rote  er  mit  ber  ®dure  in  93erbinbung  foranit,  unter  heftigem 
Kufföäumen ,  fo  lange  tfufbraufen  bemerflicty  ijl,  wirb  fortwd&renb 
3nbigopuloer  &in$ugefe{jf/  unb  oon  3*ti  i"  3eit  etwad  &eijjeö  SEBajfer 
^ugegoffeti/  bamit  bei  fortgefe^tent  £od)en  bie  ftUiffigffit  ntebt  411  fe£r 
concentrirt.  ©ad  fid)  b.ibei  entwicrelnbe  ©adgemenge  befielt  auo  fa(t 
peteriger  ®dure  unb  &o^(enfdure  ju  gleichen  Steilen.  £>ie  nad)  Sbe* 
enbigung  ber  Operation  erhaltene  gelbe  glüjfigfeit  wirb  beiß  oon  ber 
juglei*  gebilbeten  £ar$igen  SWaterie  abgego|Ten  unb  erfaltet/  worauf 
unbeutlicrje  ärnjtalle  oon  3nbigofäure  anfc^teßcii.  SBBeiin  man  biefe 
in  Reißern  SBaiTer  auflofl  unb  mit  Äali  neutralijirt,  fo  &eigt  ftd)  felbjl 
beim  (Srfalten  fein  97it^erfa)lag/  ba&er  bie  $(itfligreit  feilte  Äojilen* 
fiicfjtofffdure  enthalt/  wenn  &mreid)ent>  fd)Wad)e  ^alpeterfaure  ange? 
wenbet  wirb.  Sie  fo  bereitete  Snbigofdure  wirb  bureb  einen  fcarjigen 
Äörper  (3nbigofcar$,)  welker  (icf)  $HgIei$  eräugt,  verunreinigt.  @ie 
wirb  bafcer  in  SBajfer  aufgeldjt,  mit  SMeigldtte  gefoebt  unb  oon  bem 
entjtanbenen  gelben  Sttieberfd)Iag  abftltrirt.  2)ie  abjtttrirte  gelbe  Slüjfig. 
feit/  welche  füfjlicfjbttter  fttymetft,  wirb  mit  ^wefelfdure  neuerbinge 
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jerfefct  unb  fod&enb  ftlrrirt.  Hu*  bem  blafjgelben  giftrate  fefcen  ficfc 
brim  (gefallen  weißliche,  int  ©elbe  fpielenbe  Nabeln  von  Snbigofäure 
ab.  2>\e  werben  in  Reißern  SGBaffer  aufgelotf.  mit  fof)lenfaurem  »arpt 
neutralifirt  unb  concentrirt.  9tfad)  bem  <£rf  alten  fliegen  gelbe,  glän- 
jenbe,  jiemlid)  $arte  Nabeln  von  inbigofaurem  95arnt  an.  £ie  Mut- 
terlauge wirb  abgegoffen,  bie  Ärpflolle  mit  wenig  faltem  SBaiJer  gf* 
wafcfcen,  von  JWeuem  in  feigem  SBajfer  aufgeloft  unb  burc^  0dure  jn< 
fefct,  woburcfc  fdjneeweifje  conceutrifd)  gruppirte  SHabeln  von  3nbigo^ 
fdure  ermatten  warben.  2>ie  Mutterlauge  unb  bad  2Bafd)waffer  brt 
inbigofauern  SÖarnte  liefern  bur$  fortgefej>fe$  doncentriren  nocfc  eine 
bebeutenbe  Spenge  von  frpftallijtttem  inbigofaurem  83ar»t. 

£ie  bargeftellte  3nbigofdure  geidwet  fid>  burd)  fotgence  (Eigen« 
fcfyaften  auä:  Sie  frpflallifirte  Säure,  weldje  im  SBaffer  frf)r  volu- 
minös erfdjeint,  fdjwinbet  getrocfnet  auflerorbentlid)  $ufammen,  nn& 
verliert  fa(t  ganj  if)r  fröfiaUinifcfceö  2lnfef)en.  @ie  befi(jt  eine  gldiijcirt 
weiße  garbe  unb  @eibenglani,  fd^mecft  fcfywad)  fduerlidj  unb  bitter, 
rottet  Cafmuöpapier  fer)r  fdjtvadj,  i(t  in  feigem  ffiBajfer  unb  Hlfo&cl 
in  jebem  93err)ältnijje,  im  falten  aber  nur  fd;wierig  auflödtid).  2>\t 
ift  flüchtig,  beim  tu  einer  ©fa$ror)re  err)ifct,  fc^mtf^t  fie  unb  fuMimirt 
fid),  o£ne  jerfejjt  $11  werben,  unb  felbft  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
verbreitet  fie  einen  fducrlid)  ftedjenben  ©erud).  ©efchmolsene  3nDta,0' 
fäure  froftaUifiirt  in  Deutlichen  fecbdfeitigen  Tafeln.  3n  offenen  ®e- 
fdßen  err)ifcr,  entjiinbet  fie  fleh  fet)r  leicht  unb  brennt  mit  einer  viel 
Äo^le  abfeßenben  gfamme.  Mit  concentrirter  ©alpeterfdure  gefocqr, 
wirb  fie  iu  äo^lrnjticfjlofffdure  verwanbelt. 

£ie  Snbigofäure  gef;t  mit  allen  ®a(>bafeiiverbiubuitgen  ein, 
unb  treibt  aud  fof;lenfauren  galten  bie  £of;lenfäure  aud.  £>ic  @«lj' 
verbinbungen  finb  meidend  von  gelber  garbe.  (Einige  ert)i&en  (ich,  o(m* 
$u  betoniren,  unb  brennen  wie  Pulver  ab.  £)ie  3nt>igofdure  befielt 
nac^  SB  uff«  Hnalofe  auö 

@ticfjtoff  7,23 

£or)tenfroff  46,244 

eauerj>off  46,531 
@ie  befifct  einerlei  ©ättigungdcapacitdt  mit  ber  £of)lenfri(f  jiöjf' 
fdute,  unb  i^r  flöc^tometrifc^er  SSBertt)  ijt  247,2.  3nbigor)arji  loiro 
&u  gleicher  3eit  mit  ber  Snbigofdure  gebilbet.  iöu  ff  erhielt  aufl  10 
feilen  bee  feinflen  oftinbiföen  3"bigod  nicht  ganj  einen  T£eil  oe* 
braunen  3nbigo£ar$ee. 
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©runer  3nbigo.  fcarafitgrdn. 

(Ein  in  Jpanbel  oorfomraenber  grüner  3«&«8<V  wovon  35 an» 
er  oft  im  3at)re  1790  unb  unter  ber  Benennung  93araf  itg  rün 
im  3a£re  1793  groben  auS  Ojrinbien  erhielt,  e!itfpracr>en  ber  gehegten 
Hoffnung  nicfyr,  äcfjt  grüne  3nbigofarbe  Damit  bar^uff elTen.  ?lud)  id) 
erhielt  im  3^"  1801  511  einer  3eit,  wo  mir  Die  erfle  ?(u6gabe  oon 
fcancroft'S  ®erf  not  niefet  berannt  war,  eine  $robe  biefeS  olioengrün 
gefärbten  3nbigod  über  ijoUanb,  ben  id)  Der  forgfältigften  Prüfung 
unterzog.  2luS  meiner  Unterfud)ung  ging  r)rroor:  1.  £>a§  Der  grüne 
3ubigo  im  aufgeloßen  3utfauDe  ($um  gdrben  oerwenbet)  biefelben 
Sigenfdjaften  beftye,  als  ber  gewöhnliche  blaue ;  2.  baß  er  ein  @e* 
menge  oon  blauem  3°bigo  unb  einer  gelbfdrbetiben  @ub|7an$  fei,  wel.- 
dje  festere  auS  ber  3"bigoofian$e  ausgesogen  unb  burc^  bie  Operation 
ber  0d)lagfufe  mit  bemfelben  jugleid)  als  Äöroer  niebergefcr)lagcn 
worben ;  3.  baß  bie  garbe,  wenn  fie  aud)  nad)  ber  #uftragung  in  bie 
olioenfarbige  ®ct)attirung  fid)  neigt, buret)  baS  Xuöwafcfeen  blau  werbe; 
4.  baß  ber  gelbfärbenbe  @tojf,  welcher  beut  blauen  3«bigo  beigemengt 
i|l,  oon  feinem  92u0en  fei,  im  @egentr)eil  ben  SOBe rtr>  beö  Hauen  3"' 
bigoS  &inftd)tlicr)  beS  @ewid)tS  benad)tt)eilige.  Um  fid^  oon  2.  unb  3. 
$inreiaVnb  &u  belehren,  braute  icr>  einen  $(>eil  beS  grünen  3nbigo$ 
in  fein  gepuloertem  3ujranbe  in  einen  leinenen  Söeutel,  unb  föchte 
benfelben  fo  lange  in  friföetn  SBafler  auS,  bis  feine  gelbe  @ub(ranj 
mer)r  ausgesogen  würbe.  Sbei  Eröffnung  DfS  SöeutelS  fanb  id)  einen 
blauen  3"bigo  oor,  Der  nicr)t  fo  lebhaft  als  Der  fduflielje  auSfar).  ©e* 
troefnet  r)atte  er  beinahe  '/s  feines  ©ewicr)tS  oerloren.  ©er  fo  auSge» 
föchte  3nbigo  würbe  in  ber  gdrberei  jur  tooifdjen  garbe  oerwenbet. 
3>ie  tfuflöfung  jeigte  biefelbe  garbe,  wie  bie  beS  blauen ;  auf  baum- 
wollene ©ewebe  getragen,  pattt  bie  garbe  feinen  Dlioenfd)eiu  mer)r, 
unb  erfefcien  na  er)  beut  ?luSwafcr)en  rein  bfau. 

3m  3ö^f  1837  erhielt  bie  ©ocie'te  inbujtrielle  ju  $?ur)lr)aufen 
oonSe'farb  auS  &ataoia  einen  olioengrünen  3nbig0/  welchen  ber 
ttußfdjuß  für  Hernie,  ©  u  flao  0er)  warj  jur  Untermietung  übergab. 
@crjwar$  fanb  benfelben  in  feinen  (Eigen fetjaften  als  garbmaterial 
gang  analog  mit  bem  oon  Sttancroft  un$  mir  unter  fugten  $aroftt; 
grün.  3uS  feiner  Unterfucr)ung  refultirt  noefc :  1.  2>aß  baS  fcarafit* 
grün  feinen  grünen  garbjrojf  enthalt,  fonbern  baß  feine  grünliche 
Barbe  bur$  bie  Bereinigung  ber  gelben,  in  ^Baffer  (Micken  ^ubjianj 
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be*  ^flan&enfeim*  unb  Snoigobraun  mit  bem  3"oigoblatt  entfielt ; 
2.  bag  bie  grtine  &ubflan$  Weber  für  bie  garberei  nodt»  für  bieSrucfe» 
rei  oon  9?ufeen  ijt;  3.  baß  fte  im  @e£alt  an  SnbigoMau  ben  fcrjleöV 
teften  im  Jpanbel  oorfommenben  3nbigoforten  nac^(ler)t ,  inbein  fte 
baoon  blöd  10  ^procent  enthalt. 

100  Sfjeile  93arafttgrila  befielen  nacr)  ®crjwarj  auö 
104  gelber  Materie/ 
35/5  ^angenletm  unb  Taljen, 
89,2  3"bigobraun, 
5,1  fcfctetmiger  SWaterie, 
1/0  3"bigoblau. 

ttittoeneutiej  bee  3tt*i<jo*  in  *et  $rncf  *  tmb  ftärberunft 

3n  ber  gärbefunfl  unb  ber  Äunjr  3*ug*  $«  brucfen  nimmt  ber 
f aufliefe  Snbigo  jum  achten  SMaufärben  eine  überaus  wichtige  Stolle 
ein,  ja  er  wirb  fajr  auSfdjliejjlicr)  nur  bafür  oerwenbet.  ®ein  Oebrautf) 
.  in  biefen  ©ebieten  umfaßt  : 

A.  Die  ecrjafwollenfärberei  unb  bad  3>rucfen 
f d) a f iv o  11  e n e r  ©toffe; 

B.  bie  @eib  enf  d  rber  ei  unb  bad  £>rucfen  ber  fei» 
benen  Stoffe; 

C.  bie  geilten  färbe  rei  unb  bad£)rucfeu  ber  fei« 
netten  ©ewebe; 

D.  bie  SBaum  wollenfdrberei  unb  baö  £>rucfen  Der 
baumwollenen  Stoffe;  enbltd)  neef) 

E.  bad  gärben  be6  gebere),  bergebern/  be$ 
p  i  e  r  d  u.  f.  w. 

SBir  werben  bie  vier  erjlen  in  i&rem  ganzen  Umfange  ber 
SHei&e  na*  burcrj  bie  ooräuglidjften,  geprüften  «Cerfa^ruiigd«»eif<n 
unb  £>etaild  nact)  allen  leiten  &in  beleuchten,  unb  eröffnen  bie  ©a» 
lerie  mit 

btt  ^tttücnbuuö  *<«  3n»»Ö**      *««  ^ÄafwoUenfarberei. 

3n  ber  SÖollenfärberei  sunt  »laufärben  ber  @*afwolle  unb 
ber  fcrjafwolleuen  ©ewebe,  bebient  man  per;  auger  ber  ©aibfujx, 
bie  wir  beim  SBaib  nä^er  Pennen  lernen  werben, 

A.  ber  warmen  $otta  fcr)enf  üpe; 
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ß.  ber  w  armen  ©obafupe; 

C.  ber  UrinPupe,  unb  $um  iB(aufdrben fdrödchf ifchgrun; 

D.  ber  fchwefelfauern  Snbigoouflofung. 

A.  2)ie  ^ottafd)en*£upe  hat  ihren  tarnen  baburdj  er* 
galten,  baf?  man  flatt  SBaib  Snbigo,  unb  flatt  ÄalP  9>otfafche  an« 
wenber,  um  ben  3n^'d°  5U  bedojrobiren  unb  in  aufgellen  3uftanb  ju 
oerfefcen.  2>ie  $ottaf<henfüpe  wirb  folgender  @ejialt  bereitet.  9)?an 
erwärmt  in  einer  ^ieju  pnjfenben  Äupe  gbigwajffr  auf  50©r.<K.,  fe^t 
auf  100  Äubiffufi  bedfefben  12  g>funb  3nbigo,  8  9>funb  Ärapp,  8 
tpfunb  Äfeie  unb  24  $funb  ^ottafche;  nach  24  ötunben  werben 
wieber  12  3>funb  ^ottafdje,  unb  nad)  12  gtunben  abermafo  12  g>fnnb 
fMnsugefefcr.  Sttad)  einem  3eitraume  oon  72  ©tunben  jeigen  (id)  OTerf* 
male  ber  SKebuftion  unb  fluflöfung  beö  3nbigo$,  fo  bag  bie  ©djrung 
burch  3ufa&  oon  ÄalP  unterbrochen  werben  mu0.  ©ie  Sfujfigfeit  be« 
ji$t  eine  Pfare  fatte  Jarbe,  mit  fdjöner  frdftiger  Jölume.  Söeim  9?ach' 
fpeifen  tiefer  Äupe  wirb  ein  g(eicr)e$  ©ewidjt  Ärapp  unb  bad  boppefte 
an  ^ottafc^c  gegeben,  ©er  ©eruch  iji  im  milben  unb  fcharfen  3«' 
ftanbe  ber  Äupe  oon  bem  ber  flBaibfüpe  oerfchieben,  weil  fein  SEBaib, 
ber  eine  beceutenbe  Spenge  Ammonium  entwicfelt,  corhanben  i(r. 

Sbei  biefer  9>ottafchenfiipe  ijr  bad  ©ergrunen  frdrfer,  a(*  bei  ber 
SOBaibfüpe,  unb  ber  fcobenfajj  geringer,  weil  bie  große  Wenge  SBaib 
wegfallt,  ©er  burch  bie  eingeleitete  ©d^rung  rebujirte  3ubigo  ijt  in 
bem  Pohlenfauren  Äali  gelöfr,  wdh«nb  ber  geringe  3ufa£  oon  Äalf 
i>aö  3n&i9*öraun  nieberfchfdgt. 

J)ie  q>ottafd)enfupe  färbt  fchneller,  ald  bie  SBaibPüpe.  SBolIe 
unb  Such  werben  oon  ber  garbe  fajt  um  bie  Jpäffte  ber  3eit  gefchwin* 
ber  burdjbrungen ,  alä  in  ber  gewöhnlichen  warmen  SBaibPupej  auch 
färben  (ich  festere  beffer  unb  gleichförmiger  burch,  unb  verlieren  beim 
nach$erigen  SBafdjen  mit  ?UPalien  unb©ejfe  weniger  ^igment,  welche 
gute  (Sigenfchaft  ficf>  nach  mehreren  Wlonattn  ber  Äiipenfcaner  in  glei* 
ehern  #?afie  erhalt.  (Sine  folehe  Äiipe  tfl  für  ben  gdrber  auch  feichter 
ju  fuhren,  al$  eine  SQBaibfüpe,  unb  Peiner  Äranf^eit  unb  Unfällen 
auögefefct,  auch  wegen  ber  faß  gänzlichen  ?Ibwefenheit  oon  ÄalP  ber 
2ßeich^eit  ber  SBoUenfafer  nicht  nad)t£eilig. 

93ergleiQ)enbe  93erfud)e,  weldje  in  iöerfin  gegen  bie  SBaibfiipe 
angejlellt  würben,  haben  erwiefen,  baß  bie  ^ottafchenfüpe  $war  etwa* 
teurer  Pommt,  allein  bie  fo  gefdrbten  Sucher  beim  SÖafchen  vor  bem 
halfen  ein  halbed  9>fuiib  ®eife  weniger  bebiirfen,  auch  nach  Wf* 
"  ,  23 
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pretur  gar  niebt  abrufen ;  felbjl  flarfe  9Äilitdrtücher  erfreuten  voll« 
fommen  burcfjgefdrbt. 

3n  granfreiefc  ju  (glbeuf  utib  Couoierd  werben  biefe  Äüpen  au«» 
föließliefc  angetroffen.  Die  9>ottafcf>enfüpe  wirb  auef)  jum  gdrben 
ber  @eibe  verwenbet,  auef)  fann  »aumwolle  nnb  Ceinen  borin  unb 
»lau  gefdrbt  werben. 

Die  <Portafd)enf üpe  bed  Äunfb  nnb  (gcfjönfdrberd  €>d)ra* 
ber  in  Hamburg,  ber  fie  auf  93erö(fentlicf>ung  bed  föniglicfc  preugi' 
ferjen  SWinifteriumd  in  ber  gdrberei  von  Oiobiling  in  Berlin  juerjt 
einführte/  gewdf)rt  alle  93ortt)eile  einer  guten  Snbigofüpe  in  ber  ®cr/ttf.- 
wollenfdrberei.  flmlatt  ber  Saibfüpe  bebient  fid)  @d)  raber  berfel- 
ben  fct>on  nar)e  an  30  3at)re  mit  bem  beflen  Grfolg.  Die  Äupe  ferjt 
er  folgenbermaßen  an : 

Sine  Äüpe,  bie  ungefähr  6000  $funb  SSajfer  faßt/  wirb  bid 
auf  einen  halben  Rüg  mit  SBajfer  angefüllt,  geuer  gegeben,  unb  bi$ 
auf  50  ©rab  «X.  erwärmt,  üöeim  Anfüllen  werben  20  $fmtb  guter 
Ärapp,  20  9>funb  2ßei$enfleie  unb  30  tyfunb  gute  <3>otrafc$e  gereift. 
3n  biefem  3«panbe  rür)rt  mau  bie  Äüpe  einige  SJWale  auf,  bamit  bie 
glüjfigfeit  gleichmäßig  erwärmt  wirb,  fefct  14  bid  16  $funb  gut  ab- 
geriebenen 3nbigo  ju,  rührt  auf  unb  beeft  mit  einem  h<H&ernen  Decfel 
$u.  3e|t  laßt  man  fie  ruhig  jttfyeu,  fie^t  nacr;  18  &tunben  nacf>,  ob 
fid>  auf  ber  Oberfldc&e  eine  Äupfer^aut  jeigtj  bemerft  man  biefe,  fo 
föüttet  mau  mit  einem  Coffel  aud,  ob  fie  »turnen  jeigt;  wenn  biefefl 
ber  gaflf  ifl  unb  bie  SÖlumen  jiemlicr)  fejt  flehen,  gibt  man  wieber 
geuer,  bid  bie  obere  glüjfigfeit  warm  wirb,  unb  rührt  auf.  3*igtficr) 
hingegen  beim  2lufDecfen  ber  Äupe  noct)  feine  93lume,  fo  bleibt  fie  nod) 
fo  lange  flehen,  bid  fie  angefommen  ifl;  ifl  (ie  aber  in  ber  »ef<$affen* 
heit,  bag  bie  »lume  halt,  unb  aufgerührt  worben,  lagt  man  fienoer; 
3  bid  4  gtunben  flehen,  unb  gibt  tf>r  nocfcmald  15  $funb  $ottafaV, 
rührt  fie  abermale  auf,  erwärmt,  unb  lagt  fie  wieber  3  bie  4  ©tun-- 
ben  flehen,  wonacr)  ficr>  bie  »lumen  bejfer  Ratten  werben. 

Die  Äüpe  wirb  jejjt  wieber  aufgerührt,  ßer)en  gelaffen,  bid  ed 
3eit  ifl,  fie  wieber  aufzurühren,  wonacr)  fiety  bie  »turnen  faß  »ollfom* 
men  galten  unb  bie  iluflofung  fdjon  fyeUtt  grün  fein  wirb,  J>aben 
ftct>  aOe  3<i<&*n  eingeteilt,  bag  bie  »lumen  gang  meid)  unb  fefl  fie» 
h*n,  gibt  man  noef)  15  <}>funb  9>ottafcf)e  zu.  3ffan  rührt  fie  jefct  ge- 
hörig auf,  laßt  fie  wieber  brei  bid  oier  @tunben  flehen  unb  reidjt 
ungefähr  anberthalb  $funb  Äalf ,  rührt  fie  $ur  gehöriger  3eit  auf, 
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unb  gibt  noch  fo  lange  Äalf ,  afe  man  e«  für  gut  ftubet.  Anfänglich 
wirb  bte  Äüpe  nicht  fo  gang  gelb  wie  bie  SÖatbfüpe  au6fer)en ;  fte 
muß  im  3udfchütten  bräunlich  gelb/  bicf  fein  unb  (tarf  auffärben. 
Söci  einer  folgen  Äüpe  rennet  man  jebeamal  auf  1  »Pfunb  3nbigo 
5  <pfunb  tyottafät. 

2)iefe  $>ottafchenfüpe  ifl  feiner  £ranfr)eit  wie  bieSBaibfüpe  au«, 
gefejjt;  fte  fann  nur  entweber  $u  fcr)arf  ober  ju  fuß  fein.  güt)It  fte  (td) 
iwifcben  Den  gingern  raut)  unb  fprobe  an,  bann  ijt  fte  &u  fuß;  füt)lt 
fte  ftch  hingegen  glttfcherig  ober  glatt  an,  bann  tft  fie  für  ben  @e» 
brauch  fdjarf  genug;  follte  fte  felbjt  etwae)  }u  fcharf  fein,  färbt  fte 
bod)  gut  unb  fdjön  Dauerhaft  blau.  31U&U  frarf  überfchdrft  wirb  bie 
Äupe  trübe  über  beut  S&fauen,  unb  befommt  einen  alfalifdjen  Caugen* 
gernef).  SBenn  bie  Äüpe  Durch  anbauembeö  gdrben  an  Pigment  ent* 
frdftet  fpeifl  man  fte  mit  3nbigo.  9)?an  gibt  auf  jebrö  $funb 
Snbigo  1  $funb  Ärapp,  1  9>funb  SQBeijenffeie  unb  S  bid  4  q>funb 
¥ottafcr)e/  unb  fchdrft  mit  ber  angemeffenen  Portion  Äalf. 

(Er)eoreuI  ^at  bie  wichtige  Beobachtung  gemalt,  baß,  wenn 
SBollentuch  in  ber  lauwarmen  Jnbigopottafctjen.-  ober  ©obafüpe  auf 
9ett>6r>nti<*e  ffieife  blau  gefärbt,  unb  baö  Such  nachher  ber  Sinwir' 
fung  focrjenDe r  SBaffe rbdmpfe  au6gefefct  wirb ,  ftcr>  ber  bfaue  Snbtgo« 
forbfioff  ciet  fefter  unb  bauerjafter  mit  ber  SBolIfafer  oerbinbet  /  auch 
biefelbe  merfwürbige  ipattbarf eit  erlangt  werben  fann,  wenn  man  bie 
Mau  gefärbten  SBollen$euge  in  einem  83abe  oon  Platin  unb  SBeinftetn 
foc^t.  Sine  ber  oorr)erge£enben  dr)nliche  SBirfung  bringt  ein  »ab  d On 
Sßeinjlein  unb  2>cf)arlad)compojttition  r)eroor,  jeboer)  finb  bie  jwei  er* 
flen  93  er  fahren  biefem  oorgu^ierjen. 

3rabifcr)e6  ©ummi,  fo  wie  mehrere  analoge  &ub|lan$en,  ferner 
mehrere  fette  Äörper,  befielt  ebenfalle)  bie(Sigenfcr)aft  ben  tnbigoblouen 
garbftoff  auf  bem  Senge  bauerr)affer  gegen  Sinwttfung  beö  tftchrG  unb 
ber  8uft  ju  befeftigeu,  ot)ne  baß  man  biefefben  $u  bdmpfen  braucht, 
ober  fte  morbanetrt.  3n  golge  tiefer  interetfanten  Beobachtungen  be* 
trottet  <S$eorettl  bad  gewöhnliche  Blaufdrben  ber  Solle  in  lau« 
Carmen  3nbigofüpen  ale)  ein  unooUfommened  53erfat)ren. 

fluch  bie  in  ber  warmen  3nbigofüpe  blau  gefärbten  SBoUen* 
moufjeline  (Mousseline  de  laine)  erhalten  eine  viel  Dauerhaftere 
Sovbe,  wenn  bie  SSaare  nach  bem  Blaufdrben  in  einem  hetzen  äfeteri' 
fo^lenfaurem  Patron--  ober  Äalfwafferbabe  pajfirt  werben. 

B)  Sie  §obaf  üpe  oon  <£.  £6  ber  in  Ceebö,  welche  bereit« 
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in  riefen  *Bollenfdrbereirn  bed  (Eontinent*  Hnwenbung  gefunben,  in 
welcher  ber  Subito  bu«t>  Äfeie,  ®oba  unb  Äalf  aufgelöfl  (beöorpbirt) 
wirb  ,  unb  wor)lfeifer  ald  Stoib*  unb  ^ottafdjenfüpe  mit  Ärapp  ja 
fielen  tommt,  b*(t£t  bie  gute  (Eigenfefjaft,  baß  bie  SSBolle  unb  wollene 
©ewebe  eine  fdjönere  unb  ffarere  blaue  Jarbe  annehmen ,  atd  in  ber 
SÖaibfüpe,  aucr)  nac$  bem  gdrben  in  ber  SBalfe  nict)t*  verlieren. 

9Ran  fann  ^fefiir  eine  audgefdrbte  SBaibfüpe  von  7  $uf?  SBeite 
unb  8  Juß  $iefe  benu£en,  in  welcher  ber  SÖobenfajj  gau$  weggenom» 
tnen  unb  nur  bie  glüjfigfeit  $urütfgela|]en  wirb.  (Sine  foldje  Äupe 
wirb  mit  fofgenben  ©toffcnangefe&t : 

100  $funb  SOBeiVnfleie, 
5  $funb  reine  cafcimrte  @oba, 
10  >pfunb  Snbigo, 
5—6  ^funb  gut  gebrannter  Äalf. 

SBiü  man  &um  tfnfefceu  tiefer  Äüpe  eine  orbindre  ober  ^arte 
©orte  3nbig0/  j.  83.  3aoa  3"bigo  benuj^en,  fo  fann  man  ir)n  folgen- 
dermaßen ber)anbeln.  (5d  werben  5  »pfunb  ÄLeie  mit  ungefähr  20<Pfunb 
fiebenbem  SÖaffer  übergoren,  naci)  einer  0tunbe  ftltrirt  unb  bie  $(üf' 
ftgfeit  in  einen  Äejfef  gebraut,  in  welken  10  $funb  fein  gepulverter 
3nbtgo  unb  2  $funb  @oba  r)in$ugebracf)t  werben.  $lan  laßt  l%bi$ 
2  ©tunben  lang  gelinbe  foc^en,  unb  reibt  beu  3nbigo  in  9teibefct)alen 
ii ad)  gewöhnlicher  litt  auf'd  $einjle  ab.  ©er  abgeriebene  3nbigo  wirb 
jefct  in  bie  auf  41  ©r.  9t.  erwärmte  Äüpe  gebracht  unb  eine  Viertel- 
flunbe  lang  gerührt,  welcr)e$  Umrühren  oon  8  ju  3  Stunben  wieber< 
v  r)oIt  wirb.  SWact)  16  biö  18  etunben  erfolgt  bie  ®dr)rung,  wo  man 
alle  2  bioV  3  @tunben  jebeöntal  4  bie)  5  9>funb  Äalf  jufejjt ;  Übrigend 
gibt  man  nact)  ber  ®tdrfe  ber  fid)  einftellenben  ©dr)rung  mer)r  ober 
weniger  Äalf.  ©ewör)ulict)  i\l  bie  Äüpe  in  24  bif)  36  @tunben  aud- 
gefdjdrft.  2>ie  Äüpe  wirb  im  Verlaufe  tiefer  3eit  wdt)renb  beö  Sage* 
breimal  oon  34  auf  48  @r.  Stf.  erwärmt;  ojne  fie  aufzurühren. 

SBenn  bie  Äüpe  angefommen  ijt,  fo  fct)ldngelt  ftcr)  alt)  befonbe- 
reö  3<id)tn  bie  3<ibigoauflöfuug  bei  bem  Stfür)ren  wellenförmig  auf 
ber  Oberfläche  rjerum,  worauf  mau  wie  gewörjnlid)  ein  blau  f.  9?acr)- 
bem  man  etwaö  umgerührt  r)at,  erwärmt  man  bie  Äüpe  3benbä  auf 
41  ©r.  *R  unb  fefct  anfänglich  9  $fant  Äleie  unb  1%  pfunb  @oba 
auf  1  ^fiinb  Snbigo  r)inju,  laßt  bie  Äüpe  wieberum  anfoinmen  unb 
fcfcdrft  fie  nadj  bem  ©eruet),  welcher  wegen  ber  Äleie  etwad  füßer  alö 
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bei  ber  Saibfupe  i(t.  33ei  guter  a3e£anblung  ber  Äupe,  unb  wenn 
am  erflen  unb  ^weiten  Sage  nur  ein«  bt0  zweimal  umgerührt  wirb/  er* 
bdlt  man  eine  Äüpenfliijfigfeit,  bie  fe£r  ^ocbgelb  unb  ntc^t  fo  biet  ifr, 
wie  jene  ber  Saibfupe. 

3m  ©erlaufe  beö  tagltc^eii  gdrbend  wirb  bie  Äüpe  gewöhnlich 
2lbenbd  mit  fo  viel  3«bigo,  Äleie,  @oba  unb  Äalf  nachgefpeift,  ala 
ber  Äiipe  3nbigo  buref)  baa  Sarben  entzogen  würbe/  um  bie  Snbigo« 
auflofung  in  freta  gleicher  35efchaffen$eit  &u  erhalten.  97ad)bem  auf 
biefe  Tlrt  8  bi6  10  Sochen  fang  mit  gdrben  fortgefahren  worben  iß, 
wirb  ber  angekaufte  93obenfa(*  auageftfebt,  uiib  in  ber  gfüffigfeit  ber 
alten  Äiipe  eine  neue  angefefct,  inbem  man  13  9>funb  Äleie,  10 
q>funb  ©oba  nebfl  ber  erforberlicben  Wenge  Äalf  unb  3nbigo  jugibt, 
unb  bie  2luflöfung  auf  angegebene  Seife  verrietet. 

£>a  ber  Äalf  ben  3wecf  j>at,  bie  ©d^rung  in  ber  Äupe  &u  md* 
fugen,  welche  bureb  bie  Äleie  hervorgebracht  worben  ijt,  fo  lagt  f\d) 
auch  bie  von  i^ni  erforberlicbe  Wenge  nicht  genau  angeben,  ©er  Äalf* 
$ufa(j  foll  tfeta  hinreichen,  bie  ©d^riing  fo  weit  ju  mäßigen,  bap  jie 
gerabe  $ur  2>eaojrobation  bea  3nbigod  nod)  parf  genug  ijt.  £>ie  Äü-- 
penfliifftgfeit  muß  oollfommen  gelb  fein,  in  welchem  Salle  ber  Snbigo 
aucr)  gan$  ^edorpbtrt  iß.  (&tatt  ber  @oba  faun  auch  $ottafche  unb 
jratt  Äleic  grobea  We£l  augewenbet  werben. 

Senn  bie  ©obafiipe  mit  frifebem  Sajfer  flatt  einer  auage* 
färbten  Saibfupe  augefejjt  wirb,  fo  erforbert  fie  ju  ihrem  Änfommen 
unb  Jperfrellen  eine  etwa«  längere  3eit. 

£>ie  warme  £obafupe  $um  SMaufdrben  ber  lofen  Solle  £at  in 
ben  @a)afwolIenfdrbereien  in  neuerer  3<it  vielen  Eingang  gefunben, 
wobei  man  fich  fratt  ber  Äleie  jejjt  bea  Wal^ed,  in  einem  93erhdltnifl 
oon  1  9)funb  Wal$  gegen  6  9>funb  Äleie,  mit  bem  bejten  (Srfofge  be* 
bient,  weil  ber  Äupe  baburcr)  weniger  @ajj  jugefu^rt  wirb,  unb  bie 
Sirfung  ber  ©dhrung  eben  fo  leicht  erfolgt. 

3n  mehreren  ber  ooraiiglichflen  ®chnfwollenfdrbereien  unfere6 
£anbea  bebient  man  fich  berfelbeu ,  um  ber  Solle  einen  mehr  ober  we* 
niger  lichtblauen  ©runb  für  oerfdjiebene  Wobefarben  &u  geben,  um 
biefen  baburch  mehr  £auer$aftigfeit  ^u^u fuhren. 

Sur  mittelfarbenegrüne  $  ä cb e r  wirb  bie  gereinigte 
weiße  Solle  mit  älauu  unb  wenig  Seinflein  angefotten,  unb  ISO 
9>funb  berfelben  mit  bem  flbfube  oon  50  $funb  ©elbholj  gelb  ge* 
färbt.  Wan  geht  bei  50  @r.  9t.  Sdrme  mit  ber  Solle  in  baa  »ab 
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ein,  arbeitet  fie  mit  bem  Ctocf  jum  Offenhalten  gut  burcr),  erhtyt 
aldbann  btc  Temperatur  bid  jum  Äochen,  unb  lagt  unter  öfterem 
durcharbeiten  jwei  ®tunben  lang  fodjen,  wonach  man  fle  in  oem 
33nbe  jur  beffern  2luffocferung  über  Sttacht  liegen  lagt.  9ßad)  bem  iper-- 
aufnehmen  wirb  fie  gelüftet/  unb  in  einem  Bbfube  oon  20  bis  25 
$funb  gewöhnlichem  ©ilbfraut  noch  einmal  jwei  <2>tunben  laug  fo* 
d>enb  erhalten.  Sie  wirb  jefct  gut  gewafchen,  wonach  fie  fd)ön  hoa> 
grlb  gefärbt  erfcheint.  Dad  ©rünen  wirb  jefct  in  ber  ®obafüpe  üop 
genommen/  inbem  bie  in  ben  Laufenen  Äorb  gebrachte  gelbe  SEBolIe  in 
bie  Äüpe  eingefenft,  unb  unter  fletem  bewegen  mit  jwei  Cüftungen, 
jebe  oon  10  bid  15  Minuten  in  ber  Äüpe  grün  gefärbt  wirb;  wonach 
gut  oergrünt  wirb/  inbem  man  bie  SBolle,  wenn  fie  au6  bem  Äorbe 
genommen  ift,  auf  bem  SBoben  in  ber  gdrberei  etwaö  audeinanber  ge-- 
ftreut  liegen  lagt,  die  SBolIe  wirb  nun  mit  Seife  gut  gewafchen,  ge< 
trocfuer,  gefrempelt,  oerfponnen  unb  auf  Such  oerwebt. 

Sur  dunfelgrün  wirb  bie  SßBolle  gan$  auf  biefelbe  SBeife  ju* 
oor  gelb  gefärbt,  aber  fratt  in  ber  Sobafüpe  nachher  in  ber  £Bai&. 
füpe  grun  gefärbt. 

Sur  kornblumenblau  färbt  man  bie  Solle  gewöhnlich  in 
ber  ©obafüpe  für  bunfelblau  hingegen  in  ber  2Batbfüpe. 

SBenn  fthafwoUene  ©ewebe  mittelft3innfal$  unb  einem  gelbj 
färben  ben  $flan&enpigmeut  gelb  gefärbt/  unb  .nadjgehenbd  in  ber 
Warmen  SGBaib«  ober  Sobafüpe  grün  gemacht  werben ,  fo  nehmeu  fie 
einen  unangenehmen  wiberlichen  ©eruch  an,  ber  fct)wer  werfcftwtnbet/ 
aucr;  wirfen  fie  in  großen  «Waffen  gefärbt  nachteilig  (jerfe^enb)  auf 
bie  £il  peuflüjfigf  eit  ein,  weswegen  man  biefed  Verfahren  nie  an- 
wendet. 

Söct  ben  ^ottafchem  utib  Sobafüpen  ftnb  ee>  bie  Jöeftanbt&eile 
beö  trappe),  ber  Äleie  ober  bed  *D?al$e6,  welche  bem  blauen  garbfloff 
bed  3"bi90d  Sauerfloff  entziehen,  woburch  berfelbe  bedojrnbirt  unb  in 
bem  forjlenfaurcn  Äali  obcj  Sflatron  auflöMich  unb  in  weifjed  3fnbigo* 
tin  oenvanbelt  wirb,  weichet*  mit  ber  Schafwolle  ober  ber  ®eioe 
»erbunben  burd)  2lbforption  bed  Sauerjtoffd  an  ber  Hüft  wieber 
blau  wirb. 

die  Äüpen,  worin  ba*  bedornbirte  Snbigoblau  mit  Äali  eUt 
Patron  (2lmmouium  bei  ber  SSBaibfüpe)  oerbuuben  ift,  muß  mnnoon 
benjenigen  wohl  unterfcheioeu ,  wo  cd  mit  Äalf  oerbunben  ift,  weil 
in  jenem  ein  Überfluß  oon  fcafid  fein  farbeulofed  Jnbigoblau  nie* 


Digitized  by  Google 


359 


berfdjlägt,  wad  (et  ber  &a(ffüpe  ber  Sali  ift,  wenn  man  bie  jur  2tuf* 
löfung  bed  3nbigoblaud  erforberlicfce  Sftenge  Äalf  uberföreitet;  ed 
fällt  bann  ein  $$eil  brefer  ©ubftanj  in  ©erbinbung  mit  bem  über* 
Muffigen  Äalf  nieber,  woburct)  ©erluft  an  blauem  $igment  (jerbeige* 
fü^rt  wirb. 

3n  ber  warmen  $ottafd)en  ober  ®obafupe  fpielen  bie  Äoplen* 
jloff  unb  SBafferftoff  rnfr)alfenben  nähern  &ef)anbtr)eite  bed  Ärappd 
ober  ber  Äleie  ober  bed  3nbigo  felbfl  bie  SRoüV,  weldje  ber  (Sifenoitriol 
in  ber  falten  Äiipe  einnimmt.  Ärapp  unb  Äleie  fonnen  audj  nod)  bie 
SBirfung  &aben ,  baß  fie  bem  SBaffer  eine  gewiffe  Äleberigfeit  ertei- 
len, welche  Der  ®ufpenfion  bed  Snbtgottnd,  bad  ftcr)  im  alfalifcfteu 
SSBaffer  aufgelöjl  befinbet,  gunflig  tjt. 

Die  garbjloffe,  welche  ber  Ärapp  enthalt,  üben  nad)  ber  Sbeob* 
adjtnng  oon  (£r)eoreul  audj  nod)  einen  gan$  eigentümlichen  ©in* 
fluß  aud.  ffienn  man  j.  fc.  eine  gewijfe  Quantität  gluffigfeit  aud 
einer  warmen  Äupe  erfalten  ld|jt,  unb  fte  fo  lange  in  «Berufung  mit 
ber  ?uft  fcfcutrelt,  bid  alled  barin  farblof*  3nbigotin  ftcf)  ornbirt  unb 
in  blauen  3nbigo  oerwanbelt  $at,  bie  gluffigfeit  filtrirt,  unb  man 
nun  in  ber  Äafte  3*uge  mehrere  &tunben  fang  eintaucht,  fo  wirb  bie 
S3aum  wolle  nur  eine  fd;wacf)e  rdt&lidje  garbe  annehmen,  bie  SESolIe 
eine  oiel  bunflere  r  o  1 1)  f  ü  t)  f  c  garbe,  unb  t>t^  ®eibe  enblid)  eine 
gelbe  etwa«  fa$le  garbe  annehmen.  Dur*  biefe  SJatfa^en  erflären 
ftd>  bie  (Srfcbeinungen ,  wenn  eine  SRetye  wollener  unb  eben  fo  eine 
Steide  feibener  ®trä>ie  in  2(bfrufungen  gefärbt  werben.  Die  beiben 
Steigen  liefern  nämtict)  Reifere  garben  aud  einem  in'd  ©rünlicfye  jle» 
djenben  ©lau,  unb  bräunliche  aud  einem  in  93iotett  flecfcenben  ©lau 
befle^enb,  enblicr)  einige  3wifcf)ennuanqen  oon  einer  garbe,  bie  man 
in  &e$ug  auf  bie  (Srtreme  blau  nennen  fann.  Die  garbenabflufungen 
erflehten  auf  ber  SSBolle  weniger  grunlid)  ald  auf  ber  ®etbe. 

Die  SRefultate  btefer  oon  €t)eoreul  beobachteten  (Srfd»einungen 
erflären  (ict>  leidjt.  Die  Stoffe  befefligen  nämlich  bei  ben  Reitern  gat- 
beabflufungen  mit  bem  3nbigottn  gelb  genug^  woburd)  ein  grünlid)ed 
Sölau  entfielt,  wär)renb  bei  ben  braunen  garbenabftufungen,  wenn 
@elb  befefligt  wirb,  ed  bod)  in  83er$ältniß  jum  3nbigotin  in  fo  ge« 
ringer  SWenge  oor^anben  ijl,  baf  nict)t  nur  fein  ©run  erfd>ei»t,  fon- 
bern  aud)  bad  SRotl)  felbfl,  fowo^l  badjenige  ber  natürlichen  garbe  bed 
3nbigotind/  ald  badjenige,  welcfced  vom  Ärapp  r)errür)ren  fann,  titelt 
burcf>  ©elb  neutralifirt  if!,  folglict)  mug  bie  garbe  in  Violett  flehen. 
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3nterejfant  ijt  bie  95eobad)tuug  welche  (E^eorettl  bei  bem 
wollenen  ©am  für  fceppicfce  befttmmt,  weld)e6  man  aud  ber  warmen 
Äüpe  ^eiterblau  färben  will,  machte.  (£r  oermifcr)t  Siegen»  ober  gluß: 
wajf«  mit  einer  geeigneten  Wenge  einer  (rarfen  unb  frtfcf)  angefefcten 
warmen  Äüpe,  um  nicr)c  me£r  ald  jwei  ober  brei  Nuancen  in  bera« 
feiben  Söabe  &u  färben.  SBenn  man  acr)t  SWuanqen  auf  biefe  2lrt  ge* 
färbt  £at,  muß  man  bie  erjle,  jweite  unb  brttte,  oon  ber  belljien  an« 
gefangeu  in  SBajfer  oon  40  bis  41  ©r.  9t.  eintauchen  unb  ntcr)t  über 
jwei  Minuten  lang,  bie  vierte  Nuance  muß  eben  fo  lang  im  SBafler 
oen  64  ©r.  91.;  bie  fünfte,  fec&ete,  ftebente  unb  acr)te  enblicr)  müjf« 
in  ©affer  oon  78  ©r.  9t.  2  bie*  3  «Minuten  getauft  werben.  £iefe$ 
(Sintaucrjen  in  r)eißeS  SÖajfer  &at  ben  3wecf  ben  fallen  garbftoff  abju* 
jie&en,  welcher  ftcr)  mit  bem  3»bigotin  $ugleid)  befefiigt  £at.  S^e- 
oreul  überzeugte  fict),.  baß  man  foipot)l  burcr)  (Sintaucfjen  in  falted 
SGBaffer  ale?  auet)  in  £eiße$  über  bie  angegebene  3*it  feine  fo  guten  9te* 
fultate  erhält,  mag  bad  SQBaffer  rein,  fäuerlict)  ober  alfalifd)  fein. 

Sbeiin  Sölaufärben  aud  ber  «portalen*  unb  ©obafüpe  ijt  eö  noeb 
nicr)t  mit  £t3et1immt$eit  ermittelt,  ob  ber  bedombirte  3nbigo  fein  ?ll* 
falt  oerläßt,  unb  ftd)  auf  ben  $u  färbenben  ®toff  wirft,  wenn  berfelbe 
in  bie  Äüpe  getaucht  wirb;  fo  oiel  aber  ijt  befanuf ,  baß,  wenn  aud} 
feine  foldje  «Oereinigung  flu  et  fiubet,  boct)  eine  $enben$  berfelben  vor» 
rjanben  ijt,  bat)er  ein  Überfluß  oon  2tlf att  in  ber  äüpe  biefer  Seit- 
benj  entgegen  ijl.  3m  galle  nun  wirflicr)  eine  foldje  93erbinbung  in 
ber  Äüpe,  bie  nur  eine  geeignete  Wenge  oon  JSafid  enthält,  ftatt  fän&e, 
müßte  man  bie  S&ilbnng  bejfelben  burcr)  überfc&üjfig  jugefejjteö  2llfali 
»err)inbern  föiuien.  3*benfalle»  ijt  flar,  baß  bie  SBirfnng  Oed  ?l(fa(i6 
berjenigen  entgegen  ijl,  welche  ben  garbjtoff  mit  bem  3e«9  i«  oerjin* 
bem  (hebt. 

C)  £ie  Urinfüpe,  welcr)e  außer  in<8eroierd  faft  nirgenb« 
me£r  angetroffen  wirb,  jiellt  man  bar:  wenn  fein  abgeriebener 3»bifl* 
mit  gefaultem  Urin  bigerirt  unb  Ärapp  unb  «Jpotfafcrje  $ugefe£t  wirb, 
©ad  3nbigotin  befindet  fict)  in  berfelben  in  mefc)r  ober  weniger  fohlen* 
faurem  Ammonium  aufgelöjl.  Sie  in  ber  Urinfüpe  gefärbte  @cbaf-* 
wolle  wirb  $u  blauen  Südjenv  fo  wie  ju  fcr)war$en  ober  äcr)t  bronce* 
farbigen  verwendet. 

Die  ®c$afwoü"e  unb  wollenen  ©ewebe,  welche  in  ber  $ottafd>en-', 
®oba*  ober  Urinfüpe  blau  gefärbt  werben,  erhalten  feine  Vorbereitung 
irgenb  einer  iöeije,  weil  ber  beöombirte  3>nbia,o  1,1  ben  Äüpen  bie 
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<gi<jenfcr)aft  befi&t,  mit  ber  Safer  ber  SBotle,  Seibe,  Baumwolle  unb 
bem  Seinen  ot)ne  3n>ifc^enrntrtrl  fubftantioed  &Iau  ju  liefern. 

&eim  SÖlaufdrben  ber  ®d)afwotle  wirO  bie  SBolIe  juoor  gut 
a,r»>afcr)en,  bann  tn  einem  eifernen  SHefc  ober  einem  geflochtenen  Äorb 
oon  £anf  in  bie  warme  Äüpe  eingetaucht  unb  Dabei  etwa*  gewenbef, 
nact)  einiger  3eit  emporgehoben,  ablaufen  lajfen,  audgebrücft,  oergrü- 
nen  gelajfen ,  wieber  in  bie  Äüpe  eingefenft  unb  biefe  Operation  fo 
öfter  wieDer^olt,  bid  ber  Son  ber  ftu  wünfchenben  blauen  garbe  er* 
reicht  ijr. 

Um  SßBollentüdjer  blau  ju  färben,  werben  biefe  juoor 
ebenfalls  nact)  bem  halfen  gut  gewafcfjen ,  Damit  fte  oon  ber  ®eife 
ooUfommen  befreit  werben,  unb  bann  entweber  burch  jjanbmanipuliren 
ober  über  SKollen  laufenb,  blau  gefärbt. 

SBill  man  weniger  dct)ted  9b lau  auf  SBoUe  färben,  wo-* 
bei  3nbigo  erfpart  wirb,  fo  wirb  bie  Solle  in  ber  warmen  3«bigo-- 
füpe  bid  $u  einem  bejiimmten  $on  blau  gefärbt,  unb  bann  mit  Unfer* 
|lü£ung  oon  Ganipecr)er)oli  bie  $u  wünfcbenbe  blaue  ©cftattirung  gege-- 
beii.  hierfür  werben  100  <pfunb  inbigobfaugefdrbte  Solle  in  einem 
2lbfube  oon  20  biö  30  $>funb  £ainpecher)oli  l'A  ®tunbe  t)eifj,  jerocf) 
ntcfjt  focrjenb  be^anbelt,  nad^er  auagemunben  unb  eine  t>albe  2tunoe 
in  einem  23abe  mit  ber  Cofung  von  4  <pfunb  Waun,  2  «pfunb  Äupfer« 
»itriol,  1»A  «Pfunb  3innfal$  in"!1/,  <pfunb  eal^fdure  gelö(t  bnrchge* 
nommen,  gelüftet  unb  in  bem  mäßig  Reißen  Sampe^olsbabe  nocr) 
einmal  eine  £albe  ®tunbe  lang  paffirt,  ^ernad)  au$gewafcr)en  unb  im 
©chatten  getrocfnet. 

gür  äcbteö  ©rüu  auf  Solle  unb  Sollengewebe  färbt  man 
gewöhnlich  juerft  blau  in  ber  Äüpe,  unb  reinigt  bie  Saare  burcr>  Sa* 
fernen  unb  Salfen.  Mach  biefem  Vorgänge  wirb  pe  mit  »/4  tt>red  ©e» 
wtcr/te  flfaun  unb  '/16  Setnfrein  angefotten,  für  helle  ©chattirtiugen 
aber  bad  ©ewlcht  biefer  @alje  beim  Hnfiebcn  geminberf.  STCact)  bem 
2lnjieben  färbt  man  eine  biö  brei  Ssierteltfnnben  lang  in  einem 
mehr  ober  minber  flarfen  Saubabe,  je  nacr)bem  bie  ®djattirung  (rdr- 
fer  ober  fd)wdcr)er  werben  foll.  gür  bunfle  ©cbattirungen  (aßt  man 
bae  »ab  fachen,  für  leichtere  wenbet  man  eine  weniger  hohe  Sempe-- 
ratur  an.  2>ie  bunflen  ©cbattirungeu  werben  gewöhnlich  juerjl  oorge< 
nommen,  unb  nachher  in  bemfelben  &abe  bie  liefern  gefärbt.  Um  fet)r 
bunfle  @cr)attirungen  oon  ©rün  bar$ufiellen ,  wirb  &ule£t  eine  £>unfe* 
lung  mit  <Sampec$e£ol$abfub  unb  Qtifenoitriol  gegeben. 
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3u  $  a  p  a  g  e  i  =  ober  Ä  o  £  I  g r  u  n  wirb  nur  bie  Jpdlfte  ober 
ber  oierte  $£eil  bed  fllaund  unb  SEBeinjteind  jum  3nfieben  genommen/ 
unb  beim  gdrben  beinahe  nur  bie  £dlfte  bed  Sfßaud,  auch  laßt  man 
bad  gdrbebab  nicht  fodjen,  unb  bie  3*uge  nicht  lange  barin. 

Äober'6  ©erfahren  SSBollentuche  acht  gnin  ju  färben,  bei  roel« 
d)em  bie  garbe  ben  Walifn  nnb  ber  Cuft  miberfre£t,  befielt  barin: 
bie  SBolIe  ebenfalls  erft  blau  unb  bann  bad  gewobene  Such  gelb  &u 
färben.  3um  ©elbfdrben  bebient  man  (ich  bed  ©elbholjed,  unb  ald 
3Jtrije  für  100  9>funb  Such  auger  ber  gewöhnlichen  Quantität  Älaun 
unb  SBeinjtein,  6  bid  7  $>funb  fal$faurrd  3iunornbul  oon  30  ©r.  83. 
2)ie  SGBolle  ald  folche  fann  nicht  wot)l  mit  3innauflöfuug  gebebt  wer- 
ben,  weil  biefed  @al$  bei  bem  ©eifen  unb  folglich  bem  SBatfen  nach- 
teilig wirfen  müfjte. 

i>)  2)ie  fcr/wefelfaure  3n  bi o auf  löfung,  @  er)  Wefel- 
en big otinfdur e  würbe  im  3a|>re  1740  burch  ben  93ergrat£ 
05a rt£  ju  ©rofjen&ain  in  ©achfen  juertt  erfunben,  wejtyalb  man 
auch  bad  auf  biefe  2Beife  bargejrellte  »tau  @dchfifchblau,  unb 
baä  nachher  in  *8erbinbung  mit  einem  gelben  Pigment  bergeflellte 
©run,  ®  ad)  f  i  fch  g  r  ün  nennt,  gur  biefen  »e^uf  wirb  3nbigo 
befter  dualität  $um  feinjlen  ^ßuloer  verrieben  unb  an  einem  warmen 
Drte  getroefnet,  i>amit  alle  ^ngroffopifche  geudjtigfeit  baraud  entfernt 
wirb.  ©er3nbigo  wirb  nun  iu  fleinen  Anteilen  nach  unb  nach  in  coip 
centrirte  raucr>enbe  2>d)  wefelfdure  eingerührt,  <8on  ber  raucr)enben  0dure 
wirb  ^teriu,  je  nach  bem  ungleichen  garbege^alt  im  3nbigo,  bad  oier* 
biß  fedjöfache  @ewicr)t  erforberlicrj.  93on  ber  euglifchen  nicht  rauerjeu* 
ben  &dure  nimmt  mau  bad  acht'  bid  $  wölffache  ©ewicht  bed  3ubigod; 
fte  muß  babei  iu  i£rem  fehlten  (Eoncentrationdpunfte  fein ,  weil  fonjt 
ber  Snbigo  nur  unoollfommen  aufgelö|t  wirb.  Sftach  gdnjltch  erfolgter 
Huflöfung  giefjt  man  bie  blaue  €»chwefelinbigotinfdure  in  eine  beliebige 
SRenge  SOBaffer/  welche  beiläufig  bem  jwanjigfacheu  «Bolumen  ber 
2luflöfung  entfpricr)t,  unb  ftltrtrt  (le.  (Sd  bleibt  auf  bem  giltrum  eine 
@ub(tanj  juriicf,  bie  nachbem  bie  blaue  @aure  abgelaufen  tjt,  beim 
tfudwafchen  bad  ©affer  blau  färbt.  3>tefe  @ub|tanj  btlbrt  ein  ©e* 
menge  oon  fchwefelfaurem  Snbigobraun,  fchwefelfaurem  Snbigopurpur, 
^urpurgppS  nebft  ®taub  unb  Äiefelerbe. 

Um  jeboch  eine  reinere,  oon  frembartrgen  feilen  raer)t  befreite 
blaue  3ubigoauflöfung  ju  erhalten,  focht  man  ben  fein  gepuloerten 
Snbigo  in  einen  leinenen  2>aü  gebunben  fo  lange  in  SBaffer  «ud,  alä 
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baflfelbe  110*  farbig  erf*eiut,  ftittitt  unb  bigerirt  brtt  Snbigoteig 
mit  oerbuunter  ®at$fdure,  fuft  benfelben  fo  lange  aud,  bifl 
baä  ablaufenbe  Sßaffer  ntc^t  mer)r  fauer  reagirt,  trocfnrt  tyn  ab/ 
puluerifirt  ir)n  auf«  geinfte  >  »nb  16(1  it)n  bann  in  roögli*ft  getrotfne; 
tem  3uftanbe  in  ber  @*wefelfäure  auf.  99?an  erhalt  babur*  eine 
@*roefelinbigotinfäure,  wel*e  ber  SSBolle  unb  ®eibe  ein  otef  rrinered 
»lau  err^eifr,  alöbiejenige  mit  fäufli*em  ungereinigtem  3«bigo,  welche 
ftetä  eine  Steigung  inö  ©runli*e  $eigt,  unb  ald  fein  reined  »lau 
&u  betra*fen  ift. 

SSBoüe  unb  @eibe  färben  (i*  in  ber  @*mefelinbigotinfäure  au* 
o£ne  Vorbereitung  mit  Waun  unb  SSßettt flet n  #  unb  jwar  f*on  in  ber 
Äalte  oiel  letzter  unb  befler  blau,  ald  i>egetabilif*e  ©toffe,  bie  immer 
eine  % fconerbenbafia  bebingen. 

Um  ®*afwo(Ie  ober  f*afwollene  $u*er  blau  ju  färben ,  (iebet 
man  jebo*  fciefelben  juoor  mit  4  btd  5  S&eilen  bed  ®ewi*t6  ber  $u 
fdrbenben  Sßaare  2(laun  unb  einem  Steile  SSBeinfteiu  an.  97a*  bem 
2lnfieben  werben  (ie  in  ein  »ab  gebra*t,  wel*edbi$  auf  60  @r.  SR.  er&ifct 
wirb,  in  wel*e6  man  eine  $inldngli*e  9D?enge  ®*wefeliii&tgotinfäure 
gebra*t  r)at,  um  bemfelben  bie  @*attiruug  $u  geben,  wel*e  man 
witnf*t.  Die  gelten  Sarben  müjfen  in  einem  neuen  »abe  gema*t  wer- 
ben. Um  bunfle  Sarben  ju  befommen/  gibt  man  bie  2luflÖfung  in 
3wif*enräumen  in  bad  »ab  unb  jier)t  bad  $u*  jebedinal  r)erau$.  3)1 
bieg  gef*e$en,  fo  wäf*t  man  ed  in  fiebeubem  ffiaffer.  ©efct  man  bem 
»abe  3iunauf(öfung  ju  fo  fällt  bad  21nfieben  mit  Alaun  unb  SBBetn- 
ftein  weg. 

2>ie  @*wefelinbigotinfäure  fann  fl*  au*  im  farblofen  3«a 
flanbe  mit  ben  3rugen  oerbinben.  3"  foI*em  3u(Unbe  Jaben  biefe 
bie  tynen  eigentr)ümli*e  äBeifje.  $au*t  man  @toffe,  bie  mit  f*we» 
felfaurem  3nbigotin  gefärbt  ftnb,  in  eine  Auflöfung  »on  @*wefel-- 
wafferftoff,  ober  föwefelwafferfiofffauren  älfali,  fo  werben  (ie  entfärbt. 

£>ie  ®*wefeltnbigotinfäure  bietet  au*  ein  guted  Prüfung«- 
mittel  bar,  $u  erfahren,  ob  etne  SBBoHe  gfei*artig  ifr,  betin  wenn  fie 
au*  no*  fo  wenig  gemengt  i(r,  fo  färbt  fte  fi*  barin  in  ber  Stalte 
unglei*. 

Sin  unglei*  reinered  unb  glänsenbereö  »lau,  a(6  bie  auä  fauf« 
Ii*em  3nbigo  bereitete  <3*wefelinbigotinfdure,  liefert  bad  f*wefe(* 
inbigotinfaure  Äali  unb  Patron,  fo  wie  bie  reine  ®*wefelinbigotin- 
fdnre  ober  fogenanute  Sappeutinftur,  wel*e  für  biefen  3w*  ««f  fpl» 
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genbe  Xrt  bargefteUt  wirb.  »Sin  @ewicr)tdtr)eil  fein»  3  »big0  wirb 
in  ad)t  ©ewicr)t6tr)ei{en  ®ct)wefelfdure  nact)  gewöhnlicher  Art  aufgclojl 
unb  ber  2(uflöfung  80  Steile  r)eißeö  Sajfer  von  72  ©r.  SR.  jugegeben. 
3n  bie  blaue  glüjftgfeit  wirb  reine  wei§e  Solle  gebracht/  welche  bie 
@ct)wefelinbigotinfdure  aufnimmt,  unb  nadjbem  aUed  &lau  aufgenom. 
men  ijr,  wirb  bie  Solle  fo  lange  gut  gewafdjen,  bid  baS  Sajfer  flar 
ablauft.  Die  93erbinbung,  welche  bie  blaue  Saure  mit  ber  Solle  ein» 
geljt,  r)at  in  foferne  Analogie  mit  ben  Salden,  baß  bie  Solle  au* 
biefer  93erbinbung  burct)  Safabafen  abgefct)ieben  wirb/  obne  bap  fie 
im  Stanbe  ijr,  biefe  oon  ber  blauen  Saure  ju  trennen.  Die  Solle 
wirb  befjt)alb  in  einer  blauen  2(uflöfung,  bie  mit  einer  Sal$ba|id  ge* 
fdttigt  iji,  nict)t  gefärbt,  wie  lange  man  jie  au$  mit  berfelben  bigerirt. 
Sirb  hingegen  eine  Saure,  j.  (Sjfigfdure  r)in$ugebrad)t,  fo  wirb 
bie  Solle  gefärbt  Die  (Zjfigfaure  »erbinbet  ftcr)  mit  ber  23afid  in  Der 
glujftgfeit  unb  bie  blaue  Sdjwefelfdure  oereinigt  f!d>  mit  ber  Solle. 

Um  bie  garbe  oon  ber  Solle  abju$ier)en,  bringt  man  Die  mit  oer 
Scrjwefelinbigotinfdure  fd)warjblau  gefärbte  Solle  in  einen  Äejfel  mit 
Sajfer,  welchem  '/3  <3>rocent  oom  ®wid)t  beö  3nbigo3,  g>ottafa)* 
ober  ©oba  jugefe&t  wirb ,  unb  lagt  eine  3Siertel|lunbe  lang  foa)en, 
woburd)  bie  Solle  bie  Saure  »erlagt,  unb  biefe  in  ber  glujfigfeit 
enthalten  iji  unb  in  folgern  3uftanbe  fcr)Wefclinbigotinfatire8  Äali 
ober  Patron  barjtellt.  Die  blaue  glujfigfeit  fann  nun  jum  JÖlaufdrben 
verwenbet  werben,  wobei  fdjwefelwajfer[tojfr)altigeö  Saffer  oermieben 
werben  muß,  weil  SdjwefelwajTerjloff  bie  blaue  garbe  jerjtört. 

Der  Unbejtdnbigftit  ber  garbe  wegen,  pnbet  bie  Sdjwefelinbi: 
gotinfdure  feine  tfuwenbimg  $um  eigentlichen  SMaufdrben  me£r,  iooJI 
aber  in  v25erbinbung  mit  gcfbfdrbenben  Pigmenten  $ur  X)arjtellung 
ber  fdcr)(tfcr)grunen  garbe. 

Um  S  d  et)  f  i  f  et)  g  r  u  n  $u  färben,  wirb  ba$  £ud)  wie  beim  ©elb* 
färben  mit  Sau  $tioor  angefotten  unb  nachher  gut  audgewafcrjeii. 
90?an  bereitet  jefct  ein  93ab  mit  ©elbt)ol$,  welrf)ed  man  anbert^alb 
Stunben  mit  Saffer  foijen  lagt,  aläbann  fo  weit  abfüllt,  baß  man 
bie  Jpanb  barin  erleiben  fanu,  gießt  */3  oon  ber  Sct)wefelinbigotin« 
fdure  r)inein,  welche  man  für  nötr)ig  erachtet,  um  eine  fct)öne  Sct)at« 
tirung  $u  befommen,  mifctjt  olled  gut  bu ret)  einanber,  bringt  bann  päd 
Sucr)  r)inein,  Welebed  fcrjnell  $wei--  bie  breimal  herumgezogen  wirb. 
SWan  nimmt  e*  t)eraud,  gibt  bad  lefcte  Drittel  Sct)wefelinbigofdure  ju, 
mifc^t  wieber  gut  burcr)einanber,  bringt  bad  £uct)  ein,  brer)t  ben  £afpel 


Digitized  by  Googl 


365 


fangfam  $in  unb  wieber,  unb  nimmt  bad  gefdrbte  $uc$  $eraud,  e$e 
bad  93ab  jum  hieben  fommt.  SBBenn  bad  Sud)  bie  garbe  nic^c  gut 
annehmen  fotlte,  fo  fefct  mon  bem  gdrbebabe  etwa«  2(laun  ja. 

Segen  ber  »orwaltenben  ©djwefelfdure  in  ber  3nbigoauflöfung 
wirb  @elb$olj  bem  Sau  uorgejogen,  weil  Die  garbe  biefed  i?ol$ed  ber 
©dure  beffer  wiberfte^t,  ald  jene  bed  SSBaud.  2>urd>  bie  SGBirfung  ber 
@c$wefelfdure  wirb  ber  £on  ber  gelben  gorbe  oiel  fcr>wdcr)er,  welct)ed 
jebocr;  gdn$lid)  oermieben  werben  fann,  wenn  fäwefelinbigotinfaured 
Sali,  «Natron  ober  Sappcntinftur  (tat*  @cr/wefelinbigotinfdure  ver* 
roenbe t  wirb,  bei  weldjen  ©aljoerbinbungen  bad  gelbe  Pigment  bed  Saud, 
t>?d  gewöhnlichen  ©ilbfranted  unb  ber  Ouercitronrinbe  leicht  intfnwen» 
bung  gebraut  werben  fann,  um  ein  leb^afted  unb  fatred  ©rün  barju  (teilen. 

£>ad  fddjfifdje  Hpfelgrün  wirbin  bem  föon  für  fdcfcfif* 
©run  benü&ten  fcabe  gefärbt,  nacijbem  man  ein  Kriftel  ober  bie 
ipdlfte  baoon  abgelajfen  £at,  welche  man  burcfc  fafted  SBajfer  erfefct. 
©efdrbt  wirb  na£e  bie  jum  ©iebepunft. 

Hud)in  ber  Ceber*  unb  gebernfdrberei  wirb  bad  §dc$-- 
ftfdjblau  unb  ®äd)jtfchgrun  oerwenbet. 

3n  ber  ® cr)afwollenbr ucf er  ei,  wo  bie  garben  burc$  fo< 
c&enbe  SBaflerbdmpfe  entwicfelt  unb  befefligt  werben,  wirb  bie  §d>we; 
felinbigotinfdure  bad  föwefelinbigotinfaure  Äali  unb  Patron,  fo  wie 
ber  3nbigoParmin  unb  bie  Cappentinftur,  für  »lau  bann  in  ©erbint 
bung  mit  gelbfdrbenbem  Pigment  für  ©rün,  unb  ald3ufafc  fw*  *10' 
Iette  garbenabftufungen  oerwenbet,  beren  3ufammenfefcungen  wir  bei 
ben  2>ampffarben  fennen  lernen  werben. 

Knwetttuttg  ***  3nbi<|o$  in  *et  eetfcetifär&eref. 

3n  ber  Reiben  fdrb  er  ei  bietet  ber  3n&t3°  fÄft  biefelben 
93er^dltnijfe  bar,  wie  in  ber  @cr)afwollenfdrbem\  S0?an  fennt  ddjted 
Xuinfelv  mtttU  unb  hellblau,  welche  burdj  bie  <}>ottafcr/en--  ober 
®obafupe  bargejtrtlt  werben.  Äcfjte  grüne  garbenabftufungen  werben 
in  ©efellfdjaft  gelbfdrbenber Pigmente  ehielt;  bann  weniger  defcted 
»lau  burd)  £cr)ivefelinbigoblaufdure,  fcfjwefelinbigotinfaured  Äali 
unb  Patron,  fo  wie  ttnäctytc  grüne  garben,  buret)  biefe  blaufdrbenbc 
90?ittel  in  ©cfellfcr)aft  gelbfdrbenber  Pigmente. 

Um  bie  ©eibe  in  ber  9>ottafa;eiP  ober  (Sobafüpe  blau  $u  f  d  r* 
ben,  wirb  fle  jtwor  mit  beiläufig  30  «projent  i£red  ©ewidjred  @eife 
gefönt,  unb  burcr)  jwei*  ober  breimaliged  plagen  in  fliefenbem 


Digitized  by  Google 


36g 

SBaffer  oon  ber  ant)dngeubeu  §eife  befreit.  SHa^  folget  Steinigung 
raucht  man  bie  @eibe  in  Keinen  Partien  in  bad  93ab  ber  ßüoe,  um 
eine  gleiche  garbe  ju  erhalten,  unb  nachbem  man  fle  öftere  genug 
burchgenommen  $at,  brücft  man  fie  über  bemfelben  jiarf  au$,  lüft« 
um  fle  oergrünen  ju  laffen,  unb  wirft  fie  bann  in  reined  SBafffr. 
SGBenn  bieg  gefeiten  ifl,  ringt  man  fie  einigemal  am  (Saroilirflocf 
au6,  unb  trocfnet  fie  fer)r  fcfcneU ;  felbft  mit  Jpilfe  ber  ©arme  einer 
Srocfenofanne,  wenn  baö  SBetter  ober  bie  3af)re«$eir  ee"  erforbern. 

$ür  fcürfifcfjbl au  ober  Äönigebl au,  fo  wie  über&auo* 
für  bie  bunfelften  ^djattirungen  oon  »tan,  reicht  baö  SBab  ber  $ott* 
afd)en-  ober  @obafüpe  allein  nicht  au$,  felbft  wenn  efl  mit  Iö$lid)em 
3nbigotin  belaben  tji.  Um  bafc)er  biefe  0cf)attirungeu  $u  erzeugen, 
muß  bie  @eibe  für  fcürfifchMau  in  einem  jtarfen,  unb  für  ÄönigdWau 
in  einem  minber  flarfen  Drfeillenbabc  oorgefdrbt  werben;  ein  aber 
noch  bauer^aftered  Äänigeblau,  welche  ©chattirung  man  f  e  i  n  e  *  83  f  a  u 
nennt,  wirb  erhalten,  wenn  man  ftatt  Orfeille  GocheniWe  in  anwrn- 
bung  bringt. 

2>te  r  o  £  e  ®eibe  fann  in  allen  ©chattirungen  eben  fo  gefärbt 
werben,  nur  mup  babei  bie  93orftcht  beobachtet  werben,  nur  fold)e 
®ctbe  $u  wählen,  welche  fdjon  oon  SNatur  auö  fejr  weiß  i|),  unb  fie 
gut  in  SBaffer  einweichen,  e£e  man  fie  in  ber  Äüpe  färbt.  2>a  bie  ro$e 
®eibe  bie  blaue  Sarbe  feister  annimmt,  ald  bie  mit  ®eife  gefönte, 
fo  nimmt  man  festere  e£er  im  gärbebab  burd)  ald  bie  rot)e. 

Um  äd)te  grüne  Sarben  bar^ufrellen,  wirb  baö  umgefe6rfc 
93erfa£ren  ber  ©chafwollenfdrberei  eingetragen.  üttan  färbt  nämliö) 
erfl  gelb  unb  gibt  bie  blaue  garbe  nach&er.  ©rüne  garben,  befonDcrd 
lichtere  e>chattirungen  finb  weit  fd>werer  gleichförmig  511  färben  ald 
SBoIIe.  SWan  ftebet  bie  £eibe  wie  $u  »lau  an,  weun  man  it)r  ein 
lichte*  ©rün  geben  will,  unb  auf  bie  gewöhnliche  SOBeife,  wenn  bie 
0chattirung  bet>  ©rün  bunfet  werben  foll. 

Um  bad  gelbe  Pigment  mit  ber  ®eibe  &u  binben,  wirb  flarf 
alaunt,  man  wäfdjt  bann  in  fliefjenbem  SBafler  aud,  unb  färbt  bie 
(Seibenbünbe  oon  8  biö  10  Cot£  im  ©ewicht  in  einem  23aubabe,  bie 
baö  ©elb  bie  gehörige  £6he  erreicht  £at,  wovon  man  fleh  baburch  über* 
jeugt,  ba§  man  ein  fleined  SJttufler  in  bie  Äüpenflüjfigfeit  bringt 
Sollte  ba$  ©elb  nicht  Joch  genug  fein,  fe£t  man  bem  Sbabe  neuen 
Sßauabfub  ju  unb  fä$rt  fort  bie  @eibe  burchlaufen  &u  (äffen.  3ft  bie 
§d;attiruug  be$  ©elb  nach  SBunfch  erreicht,  fo  wirb  bie  ®eibe  au*<* 
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gewafchen  unb  tu  ber  falten  blauen  gltiffigfHt  fcunb  für  iöunb  grün 
gefärbt. 

Der  garbe  fann  met)r  $on  gegeben  unb  bie  ©chattirutig  berfel« 
ben  oerdnbert  werben ,  wenn  beut  SBaubabe  bolb  (Eampechec)ol$* 
befoft,  bolb  gifetholjabfub,  balb  etwad  Drleanbab  ^u^efr^t  wirb. 

Die  apfel*  nnb  felobon grüne  ftarbe  bebingen  ein 
fe£r  lichte*  ©elb,  bat)er  man  bie  ©eibe  für  biefelben  in  fcbon  gebrauch- 
ten gelben  fcäbern  audfärbt,  weil  bie  ftarf  alaunte  ©eiöe  in  neuen 
labern  ju  oiet  garbfloff  aufnehmen  würbe. 

91  oje  ©eibe,  nad)bem  man  fie juoor  in  SSBöffer  eingeweicht/ 
wirb  gang  iwe  mit  ©eife  be^anbelte  gefärbt. 

Um  bie  ©eibe  ©änfefothgrün  $u  färben,  gibt  man  juerjl 
ein  licr)te$  S&lau  in  ^ottafchenfüpenflüjfigfeit,  bringt  (ie  bann  in  JeifieS 
S&affer,  wäfdjt  ftc  im  fliefienben  SBaffer  au«,  unb  färbt  fie  noch  feucht 
in  filtern  Orleanbabe. 

Unäcbted&dchfifchblau  oon  lebhafter  Sarbe  wirb  erraffen, 
wenti  bie  ©eibe  in  Jeijjed  SBaffer  eingeweicht  unb  in  einem  fd)Wf' 
felinbigotinfauren  ©ab«  bei  einem  fofehen  SBärmegrabe  gefärbt  wirb, 
bafj  man  bie  Jpanb  noch  barin  erleiben  fann.  Die  blaugefärbte  ©eibe 
wirb  jweimal  geflopft,  gut  auägewafchen  unb  getroefnet.  X>iefee>  SMau 
ijl  trofc  bem,  bafj  ed  rief  weniger  haltbar  ald&üpenblau  ijl,  in  ber  ©ei* 
benfdrberei  burcr)  feine  (eichte  Darjlellung  immer  noch  fe$r  in  Aufnahme. 

Unechte  grüne  Sarbend bjl u  fu ng en  werben  erhalten, 
wenn  juoor  gelbgefdrbte  ©eibe  in  einem  83abe  oon  ©chwefelinbigotin* 
fäure,  ober  bejfer  noch  ,n  fchwefelinbigotinfaurem  Äali',  SHatron»  ober 
8appentinfturbdbern  geblaut  wirb. 

3nber©ciben$eugbrucferei  werben  bad fcbwefelinbigotin* 
faure  Äali,  Patron  unb  bie  Cappentinftur,  fo  wie  auch  ejfigfaure  3n* 
bigotinauflöfung  für  blaue,  unb  in  93erbinbnng  mit  gelbfdrbenben 
Pigmenten,  für  grüne  flufbruef  färben  oerwenbet,  welche  burch  Dampfen 
mit  ber  ©eibenfafer  jijrirt  werben. 

31ntt>enbiut$  fce*  Snbigo*       ^er  Seinen*  $rttcf;  unb 

Färberei. 

Dadfc  lau  färben  ber  leinenen  Stoffe,  fo  wie  bie  Äunjl 
SMau  unb  SGBeifj  auf  leinenen  ©eweben  bar^uflellen,  ijl  oiel  älter  ald 
bad  SBlaufärben  unb  Drucfen  baumwollener  ©ewebe.  ©ie  würben  in 
früheren  3eiten  ausschließlich  nur  oon  ben  fogenannten  fclau«  unb 
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@chwar$fdrberu  betrieben,  welche  ftet)  babei  ber  lauwarmen  Äüpen  bt? 
bienten,  in  welchen  auch  Seineugarn  Mau  gefärbt  würbe.  3er  ScMan* 
bruef  war  ju  jener  3eit  auch  unter  bem  tarnen  2Bac$d*  ober  $or- 
jellanbrucf  befannt.  2)ie  9>app*  ober  ®chu{*maffe  ($ojif, 
9?eferoe)  für  ben  2(ufbrucf,  beflanb  aud  SBache),  JJar$,  Serpentin  nnb 
ähnlichen  t)ar$igen  Körpern,  wo$u  noch  SMeiweiß,  treibe  ober  ^fri* 
fetierbe  gemengt  würbe.  2>ie  3»bigofüpe  würbe  meifl  nur  lauioarm 
perwenbet,  um  ben  ?lufbrucf  ntc^c  fließen  411  laffen. 

Mach  bem  iölaufdrben  mußte  man  ben  ®chu$papp  wieber  ^erun» 
ter  wafc^en,  um  btY  3eict)nung  weiß  unb  ben  ©runb  Mau  gefärbt  ju 
erhalten;  weldjed  nur  burd)  bie  angeftrengtefte  *0?ü{je  erhalten  werben 
fonnfe.  3u  folcherflSerfaffung  flanb  biefe  2lrt  ber  £rucf*  unb  gdrbwi 
noch  faft  gegen  bie  Witte  M  vorigen  3&f)v1}\xnUvt6,  wo  burd)  CSrftn* 
bung  ber  falten  3nbigofüpe  unb  jweef  mäßigerer  Sufammenfefcungöer 
9>app«  ober^ehujjmajle  biefer  3«&uftrie$meig  eine  bejfere  ©ejhltung 
erhielt,  unb  nad)  unb  nad)  auf  ben  $unft  gehoben  würbe,  auf  welkem 
wir  i§n  gegenwärtig  erMiefen. 

3n  ber  Ceinen*  2)rucf--  unb  gärberei  befchränft  ftd)  bie  flnwen-- 
bung  beö  Snbigoö  jeboer)  nur  auf  bie  £arflellung: 

a)  Unib(augefdrbter  SGB  a  a  r  r  j 

b)  auf  mittel,  unb  bunf  elblauge  färbte  Sein  wand 
mit  weißen  g  i  g  11  r  e  11 ;  unb 

c)  auf  bunfelblaugefärbte  Ceinwanb  mit  weißen 
unb  hellblauen  Figuren. 

»laue  leinene  ©orne  färbt  man  ftdjerer  unb  gleichförmiger  in 
warmen  Äüpen,  oucr)  fön  neu  uniblau  $u  fdrbenbe  leinene  ©eroebe 
fet neller  in  ber  warmen  ald  in  ber  falten  £üpe  gefärbt  werben,  wogegen 
für  £>rucfwaare  ledere  unumgänglich  notfcwenbig  werben. 

Sur  uni blaue  Saare  oerweubet  mau  t&eiffl  ro£e  Ceinwairä, 
Welcher  bie  SGöeberfchlichte  entweber  buret)  tfuOfocheu  im  SBajfer,  oder 
beffer  noch  burch  ©ä^rung  ttub  nachjjerigeö  2lu8fod)en  in  fchwadjent 
alfalifchen  SBaffer  entzogen,  auch  in  mancheu  gälten  l)atb  gebleicht 
worben  ijt.  gür  ben  Sföeißbrucf  muß  bie  SGBaare  hingegen  im  SBlei- 
chen  fo  weit  oorgefdjritten  fein,  baß  bie  gebrückten  giguren  nach  ban 
gärben  unb  peinigen  voUfommen  weiß  $um  93orfd)ein  fommen. 

2)ie  nach  folcher  ?trt  gereinigte  Seinwanb  erhält  oor  bem  2»un* 
felblaufdrben  in  ber  3nbigofüpe  eine  Vorbereitung,  mit  @td rfefleijter, 
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welkem  ein  &upferfal$  jugefc^t  wirb.  (£$  werben  ju  bent  (gnbe  für 
20  €d)0(f  Ceinwanb,  10  9>funb  SBei$en|tdrfe  mit  1%  9>funb  Äupfer* 
Vitriol  unb  "40  SDcaf?  SBaffer  jum  Äleitfer  gefocht,  oora  geucr  genom* 
men  unb  fo  »iel  laued  SEBaffer  eingerührt,  al$  bie  «Waffe  jnra  ©tdrfen 
für  bie  20  0rf)ocfe  erforbert.  Qie  bünne  @tdrfemaffe  wirb  burdj  ein 
&ieb  poffirr,  $ie  Üeinwanb  mittel)!  ber  SD?afcr)ine  gefldrft  unb  abge* 
getrocfnet,  wonach  bie  ©chufjpafle  für  bie  weigen  Spuren  aufge* 
brucft  wirb. 

2>ie  befte  ®<hufcpafte  für  biefen  3»ecf  wirb  auf  folgenbe  2lrt  bereitet : 
14  $funb  gepuloerter  ©ummi  weroen  in  einem  Äeffel  mit  SBaffer 

über  bem  geuer  junt  biefen  ©ummiwaffer  bereitet,  unb  burefy 

£einwanb  pafjirt,  bamit  bie  unlöslichen  £$ei(e  &urücfbleiben. 
50  <pfunb  gute  ^>feifenerbe  werben  mit  ©äffet  &u  einem  mdjHg 

biefen  Sbrei  angefnetet. 
8  q>funb@rnnfpon  ben  Sag  juoor  in  3  9)?afj  (Sffig  eingeweiht,  unb 
5  gjfunb  Äupferoitriol  in  7  9tta$  (Sffig  aufgelofr. 

Sie  ^feifenerbe  wirb  in  ganger  gorm  in  einem  $dl$ernen  Äübel 
mit  lauwarmem  SBaffer  übergoffen,  fo  bafj  bafl  SBaffer  bie  Oberfläche 
ber  (Srbe  bebeeft.  SEBenn  ben  anbern£ag  bie(£rbe  gang  burchweicht  ifr, 
wirb  bad  obenflet)enbe  SBaffer  abgegoffen  unb  bie  burchweichte  (Srbe 
mit  ben  güfjen  burch  einen  Arbeiter  fo  lange  getreten,  bi$  fie  eine 
butterartige  ©efchmeibigfeit  angenommen  $at.  Wan  fefct  nun  ben  ein* 
geweideten  ©rünfpan ,  bann  bad  biefe  ©ummiwaffer  unb  julefct  bie 
&upferoitriolauf(öfung  $inju,  unb  beobachtet  nach  jebem  Einbringen 
ein  gleichförmige^  gutefl  Dnechetnauberorbtiten  ber  ^appmaffe.  £ie 
bereitete  &$u$pcippe  eignet  fleh  nun  für  ben  2>rucf. 

3fl  bie  SBaare  tamit  bebrueft  unb  ber  Drucf  ganj  troefen,  fo 
fann  entweber  gleich  gefärbt  werben,  ober  man  bewat)rt  fie  in  einem 
3immer  auf,  welche)  weber  &u  troefen,  noch  &u  feucht  fein  barf. 

©ie  falte93itriolfüpe  gum  gdrben  für  £unfelblau  wirb 
mit  12  $funb  3nbigo,  36  $funb  (Sifenottrio!  unb  48  9>funb  2le|falf 
angefefct,  unb  nach  oollfomraener  Huflöfung  bed  3n&ia,o,  gdrben 
in  ber  gtüfftgfeit  begonnen,  nachbem  jebeömal  juoor  ber  obenffe^enbe 
blaue  Schaum  ober  bie  iblume  abgenommen  wirb.  Um  bie  3<uge  ja 
färben,  fchldgt  man  fie  mit  ben  ©aalleijlen  an  einem  Äüpenrajmen, 
beffen  Tttme  mit  ipdfehen  verfemen  ftnb,  fo,  baß  ber  3eug  in  fpiralför» 
mtgen  ^Beübungen  oielmald  um  ben  Sflittelpunft  beS  9ta$mene  Iduft. 
SWachbem  bad^tücf  aufgefpannt  ifr,  wirb  bie  Schraube  angezogen  unb 
u  24 
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bie  SBoare  gefpannf,  woburch  versilbert  wirb,  ba§  Me  glätter  ber* 
felben  titelt  aneinander  ju  liegen  fommen,  welches  2tbflecf en  oerurfachen 
würbe.  2)a$  Hnfpannen  wirb  fogleich  wieber^olt,  wenn  bie  SSBaare 
nact)  (Sinfenfen  be6  Stammen«  in  ber  Äüpenflüfftgreit  burchndfjt  ift. 

©er  SKa^men  wirb  mittel)!  eine*  ©tritfed,  ber  über  eine  «Rolle 
läuft,  in  bie  Äüpe  niebergelaffen,  ober  auö  berfelben  emporgehoben. 
Stach  8  bid  10  Minuten  (gintaueben  wirb  er  in  bie  fptye  gezogen,  unb 
bie  SBaare  8  bid  10  Minuten  lang  oergrünen  gelaffen,  wäbrenb  bem 
auch  bie  glüffigfeit  abtropft,  wonach  wieber  in  bie  Äüpe  eingefenft  unb 
baö  93ergrünen  unb  Sinfenfen  fo  öfter  wieberr)olt  wirb,  bi«ber£on  ber 
blauen  garbe  erreicht  ift.  Jöeim  dunfelblaufärben  wirb,  wenn  bie 
Sßoare  zuripdifte  gefärbt  ijr,  ber  Stammen  umgebre^t,  fo  baß  bie  obere 
0eite  ju  uuterjt  in  bie  Äiipe  eingefenft  wirb,  woburch  ein  ganz  gleich-* 
förmige«  durchfärben  ber  SßBaare  erhielt  wirb. 

0la*bem  ber  bunfelblaue  garbenton  erreicht  ifl,  läßt  man  bie 
Seinwanb  auf  bem  SRabnien  abttoefnen,  nimmt  fie  bann  ab,  bringt  fte 
in  ein  fchwefdfaured  £3ab,  um  bie  £>chu&pafte  ju  löfen  unb  ben  t>er 
SÖaare  blod  mechanifd)  anflebenben  Snbigo  zu  fammeln,  unb  wäfd)t 
fte  in  gfujj roaffer  moglichft  rein  aud. 

der  in  bem  fchwefelfauren  fcabe  fich  anfamraelnbe  abgezogene 
3nbigo  wirb  in  bespräche  ber  garber  »®  uppe«  genannt,  unb  beim 
anfefcen  neuer  Jtüp^n,  ober  auch  bei  ber  arbeitenben  Äüpe  oerwenbtt, 
in  welcher  bie  @dure  burch  ben  Äalf  gebunben  unb  mit  bemfelben  qU 
fäwefeifaurer  Äalf  gefdUt  wirb. 

3n  ben  StMaufärbereien  fyat  mau  gewöhnlich  mehrere  33(aufupen  oon 
oerfchiebenem  ©e^alt  an  Subigo,  fo  baß  einem  fidrfere  unb  fd)wäd?ere 
Äupen  ju  ©ebote  flehen,  bei  welken  aber  fletd  ba*  93er^ä(tntg  oon 
1  3:^etl  Snbigo  gegen  3  tfriU  Sifenoitriol  unb  4  Steile  Äalf  beob- 
achtet wirb.  €>ie  werben  aUe  oon  3eit  ju  3eit  nach  (Erforbernig  mit 
Snbigo,  difenoitriol  unb  äejfalf  nachgefpeifr,  um  ben  burch$  gdrben 
entzogenen  3nbigogef)alt  immer  wieber  ju  erfe£en.  3n  einer  gut  ein« 
gerichteten  »laufärberei  wirb  ed  auch  ald  ein  wefentlicher  ©ortfreil 
betrachtet,  fich  einer  ©peifefüpe  ju  bebienen,  bie  baju  gebraucht 
werben  fann,  baß  jeben  Bbenb,  wenn  bad  Sageflgefchdft  beenbigt  ift, 
ber  entzogene  3nbigoger>aIt  erfefct  werben  fann,  wenn  fo  olel  baoon 
zugegeben  wirb,  alö  beiläufig  burd)  bad  gdrben  an  Pigment  entzogen 
würbe,  wonach  bie  Äüpe  aufgerührt  unb  ben  an  bem  borgen  bad  gär* 
fren  fortgefeft  wirb.  SßBenn  fleh       einiger  Seit  in  ben  Hrbeitafüpen 
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ju  »iel  ©obenfafc  ange&äuft  $at,  wirb  berfelbe  mit  einer  Jtrürfe  au*' 
groben  unb  in  einem  ©efäf  gefammelt,  um  ben  nocfc  barin  enthalte« 
nett  Snoigo  für  fernere  &enu£ung  antrieben.  (Sin  gleiche*  2(ud- 
$te£en  gefc$ie£t  mit  ben  auftgebienten  ober  fogenannten  aufgefärbten 
Äüpen,  bie  lange  $um  gärben  gebient  $aben,  unb  frifd)  angefejten 
$(a£  machen. 

S3ei  gemujlerter  jweiblauer^Baare  wirb  ber  Ceinwanb 
juerfl  in  einer  fdjwacrjen  Äüpe  berjenige  blaue  $on  gegeben,  welchen 
man  für  hellblaue  giguren  wünfd}t,  nad)  oem  flauen  im  glttffe  ge* 
wafcften,  abgetrocfnet  unb  ®cfoujjpafte  aufgebrucfr,  bann  in  einer  fror* 
fen  Äüpe  bunfelblau  gefärbt,  im  fdjwefelfauren  SBabe  behanbelt,  oon 
ba  rein  au$gewafd>en,  wonad)  bie  aufgebrucften  giguren  JeUWau  unb 
ber  ©runb  bunfelblau  erfcfceinen. 

©unfelblauen  ©runb  mit  weifen  unb  hellblauen 
giguren  erhalt  man,  wenn  @d)tt$pafle  aufgebrucft,  a!6bann 
ber  Ceinwanb  in  einer  fctywacr)en  Äüpe  ber  beliebige  hellblaue  ©runb 
gegeben,  bie  SBaare  anf  bem  «Kalmen  abgetrocknet,  bann  auf  hell* 
blauen  ©runb  wteber  ®d)u&pajie  gebrucft  unb  nacbgejenbd  bie  SBaare 
in  einer  (tarfen  Äüpe  bunfelblau  gefärbt,  autbann  im  fcfcwefelfauren 
93at>e  abgezogen,  unb  im  gluf  gereinigt  wirb.  2er  ertfe  auf  weife 
SBaare  gegebene  Kuforucf  erfdjetnt  weif,  ber  jweite  auf  lichtblau  er* 
fdjeint  hellblau,  wä^renb  ber  ©runb  bunfelblau  gefärbt  erfd>eint. 

£)ie  leinenen  Äüpenbrucffabrifate,  welche  im  £anbel  oorfom» 
men,  befte^en  meift  nur  in  bunfelblau  unb  weißgeorttcften  ®acftü» 
d)ttn,  bann  in  bunfelblauen  ©acftücbern  mit  weifen  unb  hellblauen 
Signren,  fo  wie  äjnlier)  gebrucfter  unb  gefärbter  Ceinwanb,  bienenb 
für  Äleibungöftücfe  ber  Sanbleute.  3n  ben  f leinen  gärbereien  werben 
dergleichen  ©egenflänbe  $um  £rucf  unb  gärben  angenommen ,  unb 
für  Cohn  gearbeitet. 

3n  neuerer  3*it  &at  (S^eoreul  bie  merfwürbige  Beobachtung 
gemacht,  baf  bad  »lau  ber  Baumwolle  unb  Seinen  in  ber  falten 
Snbigofüpe  gefärbt,  ftcr)  oiel  Dauerhafter  mit  ber  gafer  befefh'gt, 
tvenn  bie  blaugefärbte  SBaare,  entweber  ber  (Sin wirf ung  foehenber 
SGBajTerbdmpfe  aufgefegt,  ober  in  einem  £abe  oon  2i(aun  unb  SGBein* 
ftein  foehenb  be&anbelt  wirb.  (Sin  fo  mit  ber  gafer  feiler  oerbuitt>eneö 
Sölau  befifct  bie  (Sigenfdjaft,  bem  Cicht  unb  ber  atmOfphärifehen  £uft 
auegefefct  viel  länger  ju  wieberfle^en,  als  ein  auf  gewöhnliche  2trt 
gefärbte*. 
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£urd>  ben  iffieg  ber  gapence^Äupenfärberei,  ober  aucty  bem 
rebucirten  3nbigotinaufbrucf  unb  2)urd)ne$men  im  Äalfmilcfcbabe, 
werben  aud)  feine  wei|e  ©atifttafdjentüdjel  mit  blau  gemufterten 
fdnuafen  ©orburen  unb  weißem  gonb  gearbeitet,  bie  einen  $iem(tcf) 
über^anb  genommenen  *9?obeartife(  für  tarnen  bilben,  unb  auf  bie* 
fefbe  2frt  wie  baumwollene  ©ewebe  barge|tellt  werben. 

2fnwenbung  bed  Sn^igoö  in  &er  ©au  m  wo  llen « 2) r  u  cf 

unb  gdrberei. 

Ausgebreitet  ifl  bad  gelb/  wefdjeö  ber  Sftbigo  in  biefem  3nbu< 
jtriegweige,  fowo^I  beim  Sorben,  aI6  in  ben  Qrucfereien  einnimmt. 
£te  erfte  wia)tige  fRoüe,  fpiefen  bie  fogenannten  falten  3nbigorupen, 
welche  |id>  wieber  in  93i trioh <jpottafd) en  unb  £tnnornbu(» 
fupen  einteilen  lajfen,  beren  Aufgabe  ed  ijl,  £ier  jebe  nä$er  ju 
befeudjten. 

3m  ßaufe  meineö  uieljäfcrigen  ffiirfungdfreife*  im  ©ebiete  ber 
£>rucf«  unb  gärbefunfrV  Jabe  id)  &ur  ©emejfung  eined  richtigen  93er* 
£<Sftntffed  ber  SÖaffermaffe  jum  3nbtgo  unb  beflen  3ufl6fung,  bie 
$iefe  unb  SBeite  ber  ©laufupen,  alle  in  gleichen  «8oIumenoer£äItnt jfen 
anfertigen  (äffen,  unb  für  bie  (Saftco,  9D?oufieliu  unb  3<*connet  gar* 
berei  bie  runbe  gorm  gewagt;  für  9  bid  2%  breite  boppelfeitige  bCau 
unb  weiße  £üd;elwaare  mid)  hingegen,  ber  oierecfigen  gorm  bebtrnt, 
bie  in  i$rer  Siefe,  nad)  ber  breiteten  Sßaarc  bemejfen  würben,  fflieine 
runben  äupen,  finb  im  Cidjten  5  &d)ufy  8  3oll  tief;  ber  innere 
2>urd?mejTer  betragt  unten  am  ©oben  4  @d)u£  10  3oH,  oben  ^tnge« 
gegen  4  @ctu$  5  3oU  ^arifer  SWag.  £ie  X)auben  (inb  2%  3oU  büf 
unb  oon  $annen&ol$.  2>ie  finb  mit  gutfd)lie0enben  £>ecfefn  oerfe£eu, 
um  ben  Zutritt  ber  atmofp&drifdjen  Cuft  abgalten,  wenn  mit  Sär* 
ben  aufgehört  wirb. 

3n  ben  engliföen  ©faufdrbereien  ftnb  bie  Äiipen  alle  oierecfig, 
gewö$n(icb  10  gufi  tief,  fejr  ^duftg  oon  &tein,  £in  unb  wieber  aua) 
von  (gifeu.  2>ie  Ätipen  $11111  färben  auf  SGBafjen  ober  9toüen,  ftnb  in 
(gnglanb  oon  oierecfiger  gorm,  9  guß  lang,  4%  guf  breit  unb 
8  guß  tief. 

3a6  (gtnfefeen  ber  fernen  $upen,  woburcfe  fte  oiefe  3a^re 
lang  erhalten  unb  conferoirt  bleiben  f  verrichte  id)  nad)  ber  Angabe 
metned  greunbed  £r.  fingier  auf  folgenbe  3Beife.  SCRan  grabt  ein 
Socty,  in  welche*  bie  Äupe  gu  fielen  fommt,  gehörig  tief,  gibt  barin 
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eine  £age  von  grobem  Äied,  unb  ftellt  bie  leere  Äüpe  barauf.  Die 
Äüpe  füllt  man  jefct  mit  SEBaffer  r  um  ffe  $u  befdjweren/  unb  umgibt 
fte  einige  gu(*  h°4)  mit  grobem  Äied  hierauf  lofdjt  man  eine  jurei« 
c^enbe  Spenge  frifö  gebrannten  Aalt,  unb  läßt  bie  Äalfmild)  nocfc 
heifl  über  ben  Äied  laufen/  unb  jwar  fo  viel  bavon,  biß  bie  bitflicfce 
äalfruilct  ganj  über  bem  Äied  fleht.  (£d  wirb  wieber  eine  Sage  Äied 
fo  hvcr)  gegeben/  a(d  bie  Äüpe  faft  bat  SWioeau  ber  Oberflär^e  bed 
gußbobend  berührt  /  unb  wieber  ^ei$e  Äalfmild)  aufgegojfeu.  9?adj 
einigen  Sagen  erwartet  ftd)  bie  9D?aiJe  /  unb  wirb  burtfc  ben  (Eingriff 
bed  Äiefeld  vom  frifcr)en  Äalf  gan&  unburd)brtnglid>.  Der  gufboben 
wirb  je$t  gepflaftert  unb  bie  SKanbfeiten  fo  fcod)  bie  Äüpe,  ben  obern 
Zfyeil  oed  gufjbobrnd  berührt,  mit  runb  audgehaueuen  Steinen  gut 
in  $Rö>te(  gelegt.  Die  fo  eingefefcten  Äüpen,  galten  nad>  vielen  Jah- 
ren aud)  bann  nod),  wenn  ber  untere  fcoben  bed  ipoljed  ganj  tnorfd) 
wirb. 

Sur  bie  verfd)iebenen  Drucffabrifate  bebient  man  fid^  in  ben 
Äattunbrucfrreien  ber  na<6fte$enben  falten  3nbigofüpen : 

A.  Der  bunfelblauen  93 itr iolf üpe,  für  bie  Darftel» 
lung  boppelfeitiger  bunfelblau  unb  weif  er  Sücfcel; 

B.  Der  bunfelblauen  ©itriolf  üpe,  für  bunfelbfaue 
£«licowaare; 

C.  Der  hei  terb la  u eu  33itrio(füpe,  jnm  garben  hell- 
blauer SÖaare; 

D.  Der  hellblauen  «ßitriol f  ü  pe,  jum  ga"rben  gan| 
heller  $flne; 

£.  Der  mittelblauen  93i  triolf  ü  pe,  $um  garben  mit' 
telblauer  SBaare; 

F.  Der  Capidf  üpe,  jum  gärben  bed  Hrtifel  Papid; 

G.  Der  heiterblauen  9>erlfüpe,  $um  garben  hellblauer 

fcöne. 

H.  Der  fyeittxblaixtn  3innor »bulf üpe,  gum  »lau* 
färben  einiger  Drucffabrifate. 

3ur  vollfotnmenen  flupfung  bed  Snbigod  unb  (Jrreicfcung  gut 
ftehenber  falten  3nbigofüpeii/  verfahre  id)  beim  3nfej)en  aller  93i» 
triolfüpen  auf  folgenbe  2lrt.  3d)  bringe  ben  fein  abgeriebenen  Snbigo 
mit  hinreic^enbem  SBaffer,  in  bad  für  bie  Buftöfuug  bed  3nbigo  be« 
ftiramte  2(nfa$gefä*ß ,  lofdje  ben  3efcfalf  mit  h«ß""  SfiBaffer  jum 
Äalfbrei ,  unb  Idfe  ben  Sifenvitriol  in  einem  Äeffel  über  bem  geuer 
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auf.  3u  bem  3nbigo  im  Hnfafcfaß  werben  jefct  einige  ©djopfer  Äalf* 
bret  gebracht,  gut  untereinanber  gerührt,  bamit  ber  größere  S^eil 
t>ed  3"bigobraued  an  ben  Äalf  gebunbeit  wirb.  9?ad)  einer  Viertel« 
flunbe  SRü&ren  wirb  bie  (Sifenoitriolauflöfung  zugegeben,  unb  jule&t 
ber  Äalfbrei  nad)  unb  nacb  hinjugerü&rt.  Dur*  ben  £alf$ufa&  wirb 
bie  99?afle  bicf,  welche«  ftcr*  nad)  (jalbflünbigem  SHu^reu  verliert  ©?an 
fefct  baä  Umrühren  ben  Sag  über  no$  $wei  bis  breimal,  jeoeemol 
eine  ©iertelftunbe  fang  fort,  um  bie  21uflöfung  bed  3»bigo$  ju  bt< 
günfltgen.  ©egen  21benb  wirb  baö  ©efd|j  mit  einem  Decfel  bebeeft, 
unb  ben  anbern  90?orgen  bie  Snbigomafie  jum  oor£anbenen  SSBajfer  in 
bie  Äüpe  gebracht,  woburcr;  jte  gefüüt  wirb. 

Dem  SEBajfer  in  ber  gdrbefupe,  gebe  id)  ben  Sag  juoor  beifdujtg 
einige  <pfunbe  Äalf  »on  ber  jur  2lufWfung  bed  3nbigod  beflimmten 
Aalhnenge  in  gorm  a(6  Äalfmild) ,  um  bad  SEBajfer  in  Di$pofüion 
für  ben  nad^er  ^in^ugebrac^ten  aufgelojlen  3"bigo  ju  fe&en.  SÖenn 
bie  3nbigoaufIdfung  zugegeben  ijf,  wirb  bie  Äüpe  benfelben  Safl  jwei« 
mal,  unb  jwar  jebeSutaleineOtunbe  lang  aufgerührt,  gleid)  jugeoedt, 
ben  anbern  Sag  ba$  Aufrühren  jweimal  wieber£olt,  wonach  man  ben 
britten  Sag  mit  bem  gdrben  beginnen  fann. 

Die  Äüpen  werben  jeben  flbenb  wenn  baö  gdrben  beenbigt 
aufgerührt,  um  ben  barauf  folgenben  Sag  ungefcinbert  fortfdrben  ju 
fonnen.  93on3eit  $u3*it,  wenn  fid)  ber  3nbigoge£alt  buref)  badgdrbeit 
erfd)b>ft,  wirb  eine  3ufpeife  »an  3nbigo,  (Sifenoitriol  unb  Äalf  tf< 
geben,  ober  ber  fljerlujt  au«  ber  ©peifefüpe  erfefct. 

A)  ftankcLUane  ÜMtriolhfip*  für  bie  Darstellung  bopptlfrttifltr 

bwnkrlMaii  nnb  weißer  fcfidjel. 

gür  biefenDrucfartiM  benujjeicfc  auSfcfcliefjlicr)  viereefige  Äüpfii/ 
welche  jebe  mit 

12  9>fuub  gutem  fcengal*  ober  3<wa Snbigo, 

36  $funb  (Sifenoitriol  unb 

48  9>funb  Hefcfalf  angefe^t  werben. 

Der  3nbigo  wirb  juoor  in  einer  fupfernen  SReibefdjale  mit  I* 
nonenfugeln  auf*  feinfte  abgerieben,  unb  bann  $ur  Huftöfung  gefdjrit' 
ten.  Die  SBedjfelwirfung,  weldje  bie  oerfdjiebenen  angewenbeten  £pb' 
flanjen  bei  bem  2lnfe$en  ber  falten  3"bigofüpe  mitteilt  Äalf*  unb 
^ifenoitriolfl  auf  einanber  auaüben,  befreien  barin:  (gin  S&eil  w» 
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bem  Salf&pbrat  bemächtigt  per;  be r  ©cfcwefelfdure ,  von  bem  aufgefd* 
ften  (Eifenvitriol ,  eö  bittet  ftd^  fcbroefelfaurer  Äalf  (©npd),  welcher 
ju  »oben  fällt.  2>ad  frei  geworbene  (Sifenoxnbul,  bedornbirf  ben  3n* 
bigo,  nimmt  befien  @auerftojf  auf  unb  orränbcrt  fi cf>  in  Sifenornb, 
welcbed  jid)  ebenfalls  audfcrjeibet.  Sin  anberer  fytil  von  bem  Äalf 
ge&t  mit  bem  graten  tyeil  von  bem  3nbigobraun  eine  unauflösliche 
«öerbinbung  ein,  unb  ber  Ueberreft  von  bem  Äalf,  löji  bad  Jnbigo- 
blau  in  Oejtalt  bed  rebucirten  weijjen  3nbigotind  auf,  wobei  jugleid) 
eine  Portion  3nbigorotJ  mit  aufgelöft  wirb  £er  'pflanjenleim  bed 
3nbigod,  befinbet  p<$  ebenfalle  aufgelöft  in  bem  Ciquibum.  (Sin  flei» 
ner  Ueberfcfyufi  von  bem  Äalf,  welker  vor^anben  fein  mufj,  ge£t  mit 
einem  Meinen  £$eil  von  bem  rebucirten  3nbigo  eine  unauflösliche  «Oer* 
binbung  ein,  unb  fallt  mit  gelber  garbe  $u  »oben. 

S&enbet  man  ju  viel  (Sifeuvitriol  an,  fo  bilbet  ficf)  (SifenorobojrO' 
bul;  bie  ÜÄajfeerf(fceint  bunfter  gefärbt,  bie  ^c^weftlfdure  ifl  nic^t  ooU« 
ftänbig  befeitigt,  wirft  nad)t$ei(ig  auf  bie  auf  bad  3eug  gebrucfte 
g>appmajf«  unb  lojl  bfefelbe  auf.  »ei  bem  gdrbcn  foldjer  3euge,  bie 
mit  feiner  fccrjufcpafte  bebrucft  worben  (inb1,  leijlet  jcbocrj  eine  Äupe, 
welche  md}t  fo  fefcarf  in  Äalf  tfe&t,  gute  Sienfte,  ber  blaue  ©runb 
fallt  fdjneller  unb  egaler  an,  unb  bie  fdjon  auf  ben  Seugen  brfinb- 
liefen  Sarben  aud  Ära»»/  »lanfcolj  u.  f.  w.  werben  baburd)  nic$e 
alterirt.  (Sin  vermehrter  3»fafc  oon  aufgelöftem  (Sifenvitriol  ijr  au$  ein 
gute«  «Wittel,  bad  aufgelofle  rebucirte  Snbigoblau  in  ber  gellen  gliif* 
flgfeit  tu  erhalten,  unb  am  <£nbe  aud  bem  »obenfafce  fceraudjujieben. 

»ei  ber  Hnwenbung  oou  &u  vielem  Äalf ,  galten  jwar  bie  auf 
bem  3euge  gebrueften  Rappen  bad  gärben  fe&r  gut  aud ,  man  er$a7t 
aud)  eine  gute  blaue  garbe,  allein  bad  3eug  färbt  fe£r  langfam,  unb 
wenn  ed  nieftt  fefcr  gut  gereinigt  worben  ifl,  ungleich  unb  oft 
weijjfprenflid)  au.  2)ie  fefcon  auf  ben  3eugen  bepnblia)en  garben 
aud  Ära»»,  (SampeetKjolj  ic.  werben  t&eilweife  jerflört,  unbwieferjon 
bemerft  würbe,  fällt  ein  $$eil  von  bem  Snbigoblau  in  unauflöslicher 
33erbinbung  mit  bem  uberfcrjujHgen  Äalfe  wirfungdlod  $u  »oben,  wo- 
burcr)  ber  Äupenanfafc  einfe$r  gelbedober  weifHd>gelbedXnfe$en  erhalt. 

SBenn  man  bagegen  $u  wenig  vom  (Sifenvitriol  ober  gebranntem 
Äalf  in  ttnwenbung  bringt ,  fo  wirb  in  bem  erflen  galle  bad  3nbtgo* 
blau  nicf)t  vottfläubig  bedojrnbirt,  unb  fann  per)  md)t  vollfommen  auf* 
lofen;  im  jweiten  galle ,  fe^lt  ed  an  bem  Hufföfungdmittel,  unb  ed 
bleibt  Demnach  unaufgelödter  Snbigo  in  bem  Äupenliqutbum  vornan* 
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ben.  3Bdr)renb  beö  Sarbend ,  vorzüglich  ber  mit  Rappen  bebe* ten 
3euge,  wirb,  inbem  bem  rebucirten  3nbtgo  baburd)  £auerjioff  car* 
geboten  wirb,  ebenfalls  tinauf^elöfled  3»bigoblau  gebildet.  2(ud  bie* 
fem  ©runbe  ifr  e$  not&n'enbig,  top  man  nach  ber  jebeömaligen  SÖeen- 
bigung  bed  gdrbenS,  ba$  Äupenlicjuibum  nebft  Dem  S&obenfa&e  gut 
aufrührt,  badfelbe  unterfucht,  unb  baS  etwa  fe^lenbe  an  Äalf&porat 
unb  aufgelöfiem  (gifenoitriol,  nebfl  fo  viel  ucn  bem  3nbigofpeifean|o& 
unter  gutem  SKü&ren  hinjugibt,  alä  man  glaubt  berau$gefdrbt  ju  la- 
bern Jpierburdj  erhält  man  eine  gut  angefefcte  Äüpe ,  bie  nicht  nur 
in  einem  guten  unb  tauglichen  3u|lanbe  i(t,  fonbern  biefelbe  wiroaua) 
buich  bie  3eit  nod)  »crbejfert. 

3n  allen  folgen  in  ©erbinbuna,  mit  gebranntem  Äalf  jwetfmdjjia, 
bargeftellten  3nbigorupeu,  ijt  in  ber  glüjfigfeit  nebfl  bem  rebucirten 
3nbigotin  unb  ber  babei  angewenbeten  SbapS,  9>flan$enleim ,  Snbigo» 
rotr)  unl»  eine  geringe  ®pur  oon  3nbigobraun  aufgeloht  werben.  %ei 
bem  Sdrben  ber  3euge  barin/  tritt  nebji  bem  aufgelegten  rebucirten 
3nbigo  auc^Snbigorott)  unb  3«btgobraun/  wenn  bae)  ledere  nid^t  be* 
feitigt  werben  mit  bemfelben  in  Söerbinbung  unb  werben  bei  ber 
SBteberbilbung  von  bem  3nbigob(au  burch  bie  Sinwirfung  bes  ®auer- 
ftoffö  au$  ber  Cuft  mit  barauf  niebergefcr)lagen  unb befefrigt ;  biefed  fttyrt 
nun  bem  S3erfat)ren,  welched  man  bei  bem  21nftetleit  ber  3nbtgoaujl6- 
fung  unb  3nftanbr)alten  berfelben  beobachtet  hat ,  attgemeffen ,  eine 
beffere  ober  fc^lect)tere  garbe  t)erbei,  unb  ifl  wa$rfcr)einlid)  bie  93eran» 
lajfnng  bag  man  manchmal/  anjiatt  einer  fronen  blauen  garbe  eine 
grau  blaue  Nuance  err)dlt,  welche  fid)  vorzüglich  beim  »laufdrben  ber 
Capiöartifel  ereignet,  unb  nach  bem  gdrben  berartiger  3euge  mit 
Ärapp  fer)r  bemerkbar  ijr.  2>er  aufgelöfre  ^flanjenlcim  ben  ber  3n* 
bigo  enthalt,  bleibt  in  ber  Äüpenflü jjigf eit  ^tiriicf  unb  fdrbt  bie* 
felbe  gelb. 

(Sine  gutjler)enbe  falte  «öitriolfüpe  erfennt  man  baran  : 

1.  #3enn  man  ben  3nbigofüpenanfa&  aufgerührt  §at,  fo  muffen 
bie  2lbern,  welche  (ich  auf  ber  Dberfldche  formiren,  fofort  blau 
werben ; 

2.  SBenn  man  mit  ber  Ärücfe  (9?ür)rer)  einen  Schlag  auf  bie  Ober- 
fläche ber  Äüpenflüffigfeit  gibt/  unb  man  beobachtet  biefelbe 
burch  $rane)miffion ,  fo  muß  fte  von  einer  gldnjenben  Sauben« 
Jalafarbe  erfcheinen. 

8.  ©er  in  ber  itüpe  beftnMiche  @a$  barf  ftdr>  nicht  ju  fchned  fefen* 
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4.  Senn  bie  Äüpe  aufgerührt,  unb  einige  Seit  in  SRu$e  gelaffen 
wirb,  unb  man  mit  bem  SRunbe  barauf  bldft,  fo  muß  ber 
Äreid,  welcher  jicty  l)t(bet,  mit  einer  brauen  ©lume  umfaßt 
fein ,  unb  pd)  fcfjnell  wieber  vereinigen. 

5.  ffienn  mau  bie  helle  glüjfigfeit  in  ein  weißed  ©lad  gibt,  muß 
fte  h<W  nnb  Flor  unb  bie  gelbrot^e  garbe  eine«  JeDen  »iered  be-- 
fifcen.  ©teilt  man  bad  ©la«  an  einen  hellet!  Ort,  unb  ed  geigen 
fid)  naef)  einiger  3eit  feine  SEBolfen  barin,  fo  fleht  bie  Äüpe  gut, 
jeigen  ft aber  SBolfen,  luetc^e  in  bie  £6he  fleigen,  fo  muß 
Äalf  $ttgefejjt  werben,  gehen  bie  Soffen  nieberwärt*  wirb  ein 
3ufa&  oon  (gifenoitriol  erforbert. 

6.  SWadjbem  ber  ©a&  in  ber  Äüpe  ooDfontmcn  aufgerührt  worben 
iß,  muß  bie  Jtüpenflüjfigfeit  ein  lebhaftes  gelbgrüneft  Jlnfe^en 
beftyen.  3n  ein  weißed  ©lad  gegeben,  muß  ber  {nieberfcrjfag 
baoon  ben  anbern  Sog  gelbgrün  fein;  i(l  berfelbe  ju  gelb,  fo 
hat  bie  Äüpe  einen  Ueberfcfyuß  von  Äalf,  ifl  ber  SNieberfcrjlag 
&u  grün ,  fo  waltet  (gifenoitriol  vor.  3n  beiben  galten  muß 
burefc  bad  eine  ober  bad  anbere  2fgend  nachgeholfen  werben,  um 
bie  Äüpe  in  ihren  gehörigen  @tanb  $u  verfemen. 

Und)  erfennt  man  an  folgenben  Äennjeicfjen  baß  bie  Äüpe  einer 
3ufpeife  bebarf : 

a)  SCBeiin  bie  Äüpe  nacrjbem  pe  aufgerührt  worben  i)T,  ein  gelbed 
?(nfehen  h^t,  bann  fann  man  annehmen,  baß  fte  einen  Ueberföuß 
an  Äalf  beßfct.  9)?an  reidjt  aldbann  berfelben  %  $funb  fein 
abgeriebenen  3"btgo  unb  3  <j>funb  (gifentmriol. 

b)  SBenn  im  ©egent^eif  nac^bem  bie  Äüpe  aufgerührt  worben  ijr,  ber 

firfj  fogleicf;  wieber  nieberfcfjldgt ,fo  fann  angenommen  werben, 
baß  berfelben  Äalf  ermangelt.  9ttan  fefct  bann  8  bid  4  9>fttnb 
ju  $uloer  geläfcfcten  Äalf  ju. 

£>ie  fblume  ober  ber  ®c$aum,  welcher  regenerirtedSnbigoMau  ifl, 
wirb  jebeömal  oor  bem  SMäufärben  forgfdltig  abgenommen  unbHbenbd 
beim  Aufrühren  wieber  zugegeben ,  um  ihn  auf'd  neue  in  Berührung 
bed  trüben  Ciquibumd  ju  bedorobiren.  53on  wichtigem  (Einfluß/  fowohl 
bei  bem  Hnfefcen  ald  gortführen  ber  falten  SSitriolfüpen ,  ifl  ein  guter 
reiner  (gifenoitriol.  gr  barf  Weber  3inf  nod)  oiel  weniger  Äupferoitriol 
enthalten,  weil  beibe  biefer  £alje  bie  digenfc&aft  be|ijen,  bad  bed* 
ojpbirte  weiße  3nbigotin$u  regeneriren  unb  baffelbe  wteberum  in  3m 
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bigobfan  verwandeln  Bud  biefer  Urfa*e  wenbet  man  nur  einen  an* 
erfannt  guten  unb  reinen  (Sifenoitriol  an. 

Tiud)  in  93e$ie$ung  auf  ben  Äaff  ntu§  barauf  gefefcen  werben ; 
ftd>  eined  gut  gebrannten  fle&falfd  $u  verfiele™,  weif  fctjfedjter  Äalf 
öerluft  an  3nbigo  na*  ft*  $ie$t. 

©ad  quantitative  «öerfcältnig  bed  3nbigod,  bed  fcfcivefelfauren 
Sifend  unb  Tlefrfalfd  jum  Hnfafc  unb  bie  Ju^rung  ber  3nbigofüpeu 
felbft  wirb  in  ben  verriebenen  Färbereien  unb  tedjnifcrjen  £e$rbüd)ern 
fet)r  verfdjieben  angetroffen,  ald:  für  ipeUbfau  8$funb  Sobigo, 
28  bid  30$funb  Sifenoitriol ,  32$fuub  Äaff ;  für  «Witfelblau  10 
$funb  Snbigo,  20  <pfunb  gifenoitriol,  30$funb  Äalf;  für  ^apid 
20$funb  3«bigo,  65  bid  70<pfunb  gifenvitriol,  80  bid  90  <J>funb 
Äolf;  für  Dunfelbfau  lO^funb  Snbigo,  48  bid  52$funb  (Jifenoi- 
triol  56  bie  64  $funb  Äalf ,  39  <pfunb  Snbigo,  70  $>funb  (Eifenvi- 
triol  unb  80$>funb  Äalf.  SSBalter  (Xrum  rechnet  auf  70  $>funb 
3nbtg0/  90  $funb  (gtfenoitriof,  100$funb  Äalf ;  unb  ift  ber  ?infic^f/ 
bag  wenn  ber  Snbigo  fcfcön  fein  unb  farbrei*  ift,  10$>funb  gifen-- 
vitriol  unb  Äalf  me$r  audreicften  foOen.  3*  $iet)e  jebo*  bur*  <£rfa$* 
rung  belehrt,  bad  von  mir  beobachtete  ©er&äftnig  bei  ben  SBitrioff üpen, 
allen  anbern  *8orfdjriften  cor, 

(f 6  lagt  ftcf>  in  betreff  ber  anjuwenbenber  quantitativen  93er$ä(t* 
nijfe  von  (Sifenvitriol  unb  Äalf  $um  3nbigo,  bei  Darjtellung  ber  fal* 
ten  Snbigofüveu  Übrigend  mit  ©ewig&eit  nidjtd  genau  bejtimmen,  in' 
bem  biefed  oon  ber  Qualität  bed  3nbigod  unb  Äalfd  abfangt.  SWan 
richtet  fi*  babet  am  befren  na*  bem  ?(nfe^en  unb  ber  $Bef*affen$eit 
ber  3nbigoauf!öfung,  unb  nacfybeni  man  ein  angemeffened  bejtimmted 
Ouantum  von  Äalf  unb  (Sifenoitrioi  bem  Äüpenliquibium  gegeben, 
unb  badfefbe  unter  öfterem  Umrühren  einige  3*i*  Men  gelajfen  £at, 
Wirb  nad)  genauer  Prüfung  oon  bem  fe^lenben  ©egenflanb,  ober 
abwectyfefnb  oon  beiben,  unter  gutem  «Rü&ren  ua*  unbna*fo  vielem 
zugegeben,  bid  bie  aufgerührte  Äiive  bad  nötige  Unfein  gewonnen  $at. 

Xit  in  ben  Ce$rbüd)ern  angegebenen  quantitativen  ©er&ättnijfe 
biffertren  wie  gefagt  oon  einanber,  unb  man  ftnbet  fafl  allgemein  ge- 
gen bie  tecfmiföe  Angabe  ju  wenig  2fe{jfalf  ober  (fifenvitriol  vor.  ®elbfl 
©erjeliud  gibt  gegen  1  tytit  Snbigo  nur  3  £t)eife  Äaltyobrat  unb 
2  $t)eife  (Sifenvilriol  an,  mit  welchem  man  in  ber  te*nif*en  Unwen 
bung  im  ©rogen  nicr)t  audreicK  Sttandie  $e*nifer  geben  wieber  ge< 
gen  i£$etl  Snbigo ,  5$$eile£alf  unb  4££eife  (gifenvitrior  an,  we(* 
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d;e$  wenn  bie  üualttdt  oon  tiefen  Materialien  gut  t(t,  nt  oiel  £ie 
2(nmenbung  oon  l  $t)eil  gutem  Bengal*  ober  Saoatnbigo  3  %fytiU  (St* 
fenoitriol  unb  4$t)eile  Äalf  jum  Brei  gelöfcht,  Pann  in  ben  Snbigo* 
färbereten  flete  al*  ba6  bejle  uub  pcherjte  93er^drrntß  im  3ufammen» 
fofce  betrachtet  werben. 

(Sin  £elled  Cicht  wirft  bie  Co^ung  ber  Preisfrage,  welche  bie  ©ocie'te' 
tnbuftrielle  ju  ü)?üü)aufen  inBejieJung  auf  badS3(aufdrben  ber  Baum- 
wolle pellte ,  unb  burch  $>  t)  i  I  i  p  p  ©  cf)  w  a  r $  e  n  b  e  r  g  in  Saflel  ge* 
tdfl  würbe,  auf  bie  falte  blaue  3nbigcfdrberei.  X>ie  Preisfrage  »er* 
langte,  baß  burch  genaue  93erfucf)e  auflgemittelt  werben  foll,  welche 
9?oUe  beim  Blaufdrben  ber  Baumwolle  bie  verriebenen  außer  bem 
eigentlichen  3nbigoblau  in  bem  fdufiidjen  Snbigo  enthaltenen  @tojfe 
fpielen;  ferner:  ob  biefe  Stoffe  beim  Blaufdrben  notfcwenbig  oDer 
fchäblich  finb,  ob  ber  eine  ober  anbere  oon  i&nen  unumgänglich  nöt^ig 
ifi,  um  ein  folioed  unb  lebhafte*  »lau  $u  erhalten. 

Schwarzenberg  bereitete  pdj  juoorberft  für  bie  gegenfeitig 
orrgleichenben  93erfuche,  reined  3nbigotinblau,  3"bigobraun,  3nbigo* 
rotj  unb  3nbigoteim.  £ie  Äupen,  welche  er  föe^ufd  feiner  fterfudje 
anfefcre,  beflanben :  a)  in  einer  Äalf»  unb  (Sifenoitriolfüpr  mit  fduf* 
Ii*em  3nbigo ;  b)  in  einer  Dergleichen  mit  rein  auegefdjiebenem  3n* 
bigotinblau;  c)  in  mehreren  Dergleichen  mit  reinem  3"bigotinb(au, 
benen  einzeln  3«bigoleim,  3nbigobraun  unb  3nbigorot$  jugefr fet  wur» 
ben,  um  bie  Sirfung  jener  Stoffe,  jebe  einzeln  für  (ich  in  SJcrbinbnng 
mit  reinem  StibigoMau  beim  Blaufdrben  ber  Baumwolle  uuterfuchen 
$ti  fönnen. 

Die  iuterejfanten  <8erfuche  fjaben  als  SRefultat  feftgeflellt,  bag 
ber  fäuflidje  3nbigo  raitteltf  Äalf  unb(£ifenoitriol  aufgefäft,  beim  gar* 
ben  ber  Baumwolle  eben  baefelbe  fchone  unb  bauer&afte  Blau  &u  lie« 
fern  im  Stanbe  ift,  als  baS  rein  aus  bem  3nbigo  gefcfjiebene  blaue 
3ubigotin  mit  jenen  KuflofungSmitteln  baruibieten  oermag.  SBenn 
bie  blaugefdrbten  3euge  nach  bem  Sdrben  burch  ein  fchwefelfaure* 
Bab  oon  5  ®r.  Baume  bei  40<§r.$R.  paffirt  werben,  erfcfceint  bie  garbe 
unter  allen  Umflänoen  rein  unb  Dauerhaft  blau. 

2>ie  Schwarjenberg'fchen  Sttefultate  werben  burch  nachjte^enbe 
fünfte  in  ein  flareS  Sicht  geftellt. 

©erPflaujenleim  be$  3nbigo$befinbet  ftchin  ber  mit  Äalf,  (Sifen* 
Ottriol  unb  fdufbchem  3n&f9°  angefefcten  Blaufüpe  größtenteils  auf« 
geloji,  ber  9trjl  beöfelben  bleibt  im  Bobenfafce  ber  äüpe,  unb  beim 
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Sarben  befejligt  fidj  nicfcta  baoon  auf  ben  SoaumrooHfafern,  ba  ber 
$flanjenleira  aufgefofl  bleibt,  wdt)renb  baö  SÖfau  (ich  orpbirt  unb  nie* 
berfct)ldgt,  fo  oert)dlt  ea  ficf)  wirfungaloa  auf  bad  SKefultat. 

Med  Snbigobraun  bittet  mit  bem  Salf  eine  unauflösliche  53er-- 
binbung,  e£  ijl  baoon  nicht  bie  geringfle  Spur  in  ber  Äüpenflüf(iaMt 
aufgefofl,  tinb  e$  fann  folglich  auch  feinen  (Einfluß  beim  Sdrben,  wenn 
man  in  ber  Haren  Äüpe  fdrbr,  r)aben.  (5d  (aßt  ftch  auch  nicht  enoar* 
ten,  baß  ea  einen  (Einfluß  r)at,  wenn  man  trüb  färbt,  benn  bie  93er* 
wanbtfchaft  bea  3ubigobraun  $um  Äalf  ifl  fo  groß,  baß  biefer  ed  fo* 
gar  auö  feiner  Xuftffung  in  Äali  unb  Patron  nieberfchldgt.  SQJufrer, 
welche  in  trüber  Äüpe  gefärbt  würben,  enthielten  nicht  bie  geringe 
©pur  von  3ubigobraun. 

£aa  3'tbigorotr),  für  (ich  bargejletlt,  oerbinbet  fleh  nicht  mit  ten 
2llfalien,  ed  ijt  in  tyren  Cöfungeu,  fo  wie  im  Äalfwajf«  unauflöalid). 
Schwarzenberg  fefcte  eine  Äüpe  mit  Äalf,  (Sifenoitriol  unb  au«* 
geriebenem  3»>bigorotr)  an,  ea  geigte  fleh  ntc^t  bie  geringere  Spur 
oon  9?ot&  aufgefofl,  ala  er  ober  3nbigorott)  mit  reinem  Snbigoblau 
oermengte/  lofle  fleh  oon  jenem  eine  bebeutenbe  Quantität  mit  biefem 
in  ber  Äüpe  auf,  wär)renb  ber  9tefl  Snoigorott)  im  Sa&  blieb.  3« 
biefem  Salle  oerr)alten  fleh  bie  beibeu  Stoffe  wie  in  Äüpen,  welche  mit 
ungereinigtem  Snbigo  angefefct  worben  finb.  €a  ifl  alfo  einjtg  ba« 
Snbigoblau,  welcfjea  baö  SHott)  loabar  macht.  2>aa  in  ber  Äüpe  auf» 
gelofle  3nbtgorotr)  fallt  mit  bem  &fau  bei  biefer  Drnbation  niecer, 
unb  befefligt  fleh  mdtjrenb  bed  garbenö  mit  ir)m  auf  ber  &aumtooU-- 
fafer.  2>iefer  Stoff  ert)6r)t  jeboch  weber  bie  Schonzeit  noch  faltbar 
fett  ber  Sarbe,  weil  er  flö)  nur  in  fet)r  geringer  Spenge  auf  bem  3<u$< 
beflnbet;  er  ifl  alfo  uic^e  notr)ig,  um  ein  faltbare*  unb  lebfaftea  fcfau 
ju  erzeugen. 

«Heined  au$gefd)iebened  3nbigob(au,  liefert  in  ber  Äalf*  unb 
dtfenoitriolfüpe  weber  fd)6nere  noä)  faltbarere  garbfu ,  ald  ber  fäuf* 
licr)e  3ubigo,  ein  Sfceweia,  baß  baa  in  le^terem  enthaltene  Subigorott) 
beim  Sarben  eben  fo  wenig  ald  bie  anbern  Stoffe  einen  nachteiligen 
(Einfluß  t)at.  ?luct)  ifl  bie  «Wenge  bed  3nbigorotf)a,  welche  fleh  in  ber 
Äüpe  auflöfl,  unb  bann  mit  bem  «Blau  auf  bem  3euge  nieberfchldgt, 
fo  gering,  baß  man  it)r  feinen  bemerfenawertt)en  (ginfluß  auftreiben 
fann. 

Set  einer  großen  unb  jwecfmdßtg  eingerichteten  falten  3nbujo« 
farberei  ifl  ea  oortfeilfaft,  wenn  $u  bem  Sdrben  oon  einer  unb  ber 
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ndm(ic$en  SBaarengattnng  me£r  Äüpen  oor£anben  finb,  bamt'6  wenn 
eine  ntc&t  im  gutem  3uftanb  fein  foüte,  man  bie  anbere  benufcen, 
ober  wie  ef  bei  bem  Sdrben  ber  3euge  für  ein  fcr)önef  bttnfelblau  fefrr 
bienlier)  tjt,  bie  ©tücfe  in  einer  fcr)wd(r)ern  $u  bem  Auffärben  benimm« 
ten  äüpe  oorfdrben,  unb  alfbann  in  einer  fidrfern  ooflenf  gut  fdr« 
ben  fann.  ©ewö^nlid)  £at  man  au  er)  bie  fogenannten  ®peifefüpen, 
mit  welchen  bie  gangbaren  erfrifct)t,  unb  eine  2Iuöfüf?füpe,  in  welcher 
bie  aufgenü£ten  Äüpen,  unb  ber  aufgehobene  ®a&  aufgelaugt  wirb, 
unb  baf  erhaltene  Äiipenliquibum  beim  Hnfefcen  einer  frifdjen  Äüpe 
mit  oerwenbet  wirb.  (Jine  ganj  aufgefärbte,  jum  gdrben  nicrjt  me&r 
taugliche  Äüpe,  läßt  man  nacr)  gutem  Durchrühren  niedrere  Sage 
ruhig  flehen r  fdjäpft  bie  fytlle  Sfüjfigfeit  oon  bem  85obenfafce  ab,  unb 
bringt  fte  in  bie  Zluffüfjfüpe.  Tfuf  ben  Äüpenfafc  gibt  man  nun  frt* 
fdjef  SBafler,  worin  einige  $>funb  (Sifcnoitriol  geloft  jinb,  burdjrührt 
gut,  lagt  abfegen,  bringt  baf  f)(Ue  Ciquibum  wieber  in  bie  Huffüfi* 
fupe,  unb  wieberholt  biefef  fo  oft,  bif  aUer  aufgelo|le  Snbigo  auf 
bem  Äüpenfafce  heraufgezogen  ijr. 

2tuger  biefem  beobachtet  man  in  ben  3Maufdrbrreien  beim  gar« 
ben  buufelblauer  HttiUl  mit  weisen  Objecten  in  öfonomifcfeer  ipinfiajt 
noch  baf  Verfahren,  bie  bunfelblau  gefärbte  SBaare  in  ©tdnber, 
welche  mit  ©djwefeffdure  angefduertem  tSajfer  oerhdftnifimd|}ig  an* 
gefüllt  werben,  buret)  Stampfen  aufftuwaföcn,  woburcr)  eine  betraft« 
lidje  Wenge  3nbigo  gewonnen  wirb,  welche  ftd>  uiefet  mit  ber  Safer 
uerbunben  t)at.  Um  benfelben  wieber  fürf  Sdrben  &u  oerwenben,  wirb 
bie  blaue  Sfüfft^feit  mit  einem  angemejfenen  93er^d(tni^  oon  Äalf 
jufammen  gebracht,  woburcr)  bie  freie  ®cr)wefelfdure  gebuuben  wirb. 
9Ran  fefct  je&t  (Sifenvitriolauflöfung  unb  Äalfbret  $u,  um  ben  3nbigo 
aufeulöfen,  unb  gibt  benfelben  ben  Snbigofüpen  $11. 

ß)  pit  bnnkelblartr  Wtriolhfipc  für  dalho-Waatt 

fe&e  icr)  mit  gutem  fcengal«  ober  3<»Mnbigo  in  folgenbem  93er£dlt' 
ni)Te  an: 

12  $funb  Snbigo, 
86  $funb  Sifenoitriol, 
48  $funb  »e^falf. 

C)  fie  (jeiUrMaar  HitrialKfipr, 
für  fyUblMt  tfbfhifungen,  mit 
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6  9>funb  be*  beflen  fcengat*  ober  3*oatnbigo. 
18  ^funb  Cjifenoitriol, 

24  «pfunb  He&falf. 

D)  fit  IjtUblatu  »ttrialkftpe, 

$öne,  mit 

5  $>fnnb  be$  beflen  SBengal«  ober  3aoainbigo, 

15  $funb  (Stfenoitriot/ 
20  $funb  2fe$falf. 

£)  JHe  mittelblane  Uitrialkftpe, 

10  $>funb  iöengal'  ober  3a»ainbigo, 
30  $funb  Sifenoitriol, 
40  ?funb  Befrfalf. 

F)  JKe  blatte  KMtrtalkßpr  fSr  fapiefabrikatr, 
mit 

16  ^funb  bed  bellen  iöengal*  ober  Saoatnbtgo, 
48  $funb  <£ifenoitrtp(/ 

64  $funb  ?lr&falr\ 
2>ie  fcpeifefüpe  für  CapU,  mit 
10  $funb  3nbtgo, 
80  9>funb  (Sifenvitriol, 
40  $funb  Äalf. 
£>ie  93itriolfitpen  B),  C),  D),  E)  unb  F)  werben  in  ber  «Öe* 
hanbfung  ganj  genau  eben  fo  wie  bie  bunfelbfaue  Äüpe  A)  angefejjf. 

G)  |He  intcrblane  >erlkfipe 

$um  gärben  hellblauer  £one,  unterfdjeibet  ftcfc  oon  ben  gewöhnlichen 
©itriolfüpen  nur  baburd),  baß  fie  auger  benfelben  &efianbtb"ten  nod) 
faujtifdjed  Äali  ober  SRatron  entölt.  Um  fie  ju  bereiten,  werben : 

6  $funb  bed  feinflcn  3<w<*'  0D(r  &engal«3noiSo*/  mit 
18  $funb  (Sifenoitriol  unb 

24  9>funb  äefcfalf  na$  gewöhnlicher  Ztt  aufgelöfr,  unb  ber 
jtüpe/  ehe  bie  3nbigoauflöfung  Jinju^ebracbt  wirb,  bie  fauftifcheCauge 
oon  6  $funb  guter  ^ottafcfee  unb  6  $fuiib  flefcfalf,  ober  8  <pfun& 
boppelter  @ofca  mit  6$funb  2lefcfalf  Jin^ufe^t.  3">  übrigen  wirb  bie 
Äüpe  wie  eine  gewöhnliche  Söitriolfupe  bc^anbelt.   3um  Verblau« 


für  helle 


mit 
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färben  bebient  man  fid)  für  gewiffegabrifationdartifel  auch  noch  nach* 
flehenber  9>erlfüpe.  SRan  füllt  eine  Äüpe  %  voll  mit  glufjwajfer, 
frfct  230  99?afi  fauflifc^e  Sali*  ober  Natronlauge  von  12  (Br.  ftaume' 
©tärfe  $u,  unb  gibt  Die  2(uflöfung  von  5  ^fitno  oftinbifchem  3nbigo 
mit  20  $funo  (Sifenoiiriol  uno  20  $funo  Äalf  bewerffleUigr,  ^in$u. 

Die  fceiterblauen  ^erlfüpen  mit  3ufafc  oon  Statt*  unb  Natron» 
lauge,  liefern  ein  fchönered  hellblau  ald  bie  gewöhnlichen  Äüpen  mit 
(Sifenoitriol  uno  Äalf,  (äffen  (ich  aber  nicht  für  bunfelblaue  gabrifate 
oerwenben,  weil  bie  aufgebrucften  &chu£pat?en  burd)  bad  öftere  (Ein* 
fenfen  in  bad  Stüpenliquibum  angegriffen  unb  aufgelöst  werben.  (Sine 
3nbigofüj>e  mit  Äali  ober  Natron  o£ne  Äalf  fann  nicht  angewenbet 
werben,  fie  wirb  gewöhnlich  fchmu&ig,  weif  bad  Äali  unb  Natron  auch 
3nbigobraun  auflofl^  woburch  bie  Huflöfung  eine  bunfelbraune  garbe 
annimmt.  SBirb  bann  ba$  3nbigob(au  wieber  hergefieUr,  fo  fd^lägt 
fich  ein  $t)ei(  3nbigobraun  auf  bem  3*uge  mit  nieber,  woburch  bie 
garbe  an  ©lan$  unb  @cr/önheit  verliert,  obgleich  ed  baju  beitragt,  bie 
garbe  bunfler  ju  machen.  SBirb  bagegen  Äalf  unb  Äali  zugleich  an« 
gewenbet,  fo  behalt  ber  Äalf  bad  3nbigobraun  unaufgelöfl  junief. 
2(ud  oiefer  Urfache  fefct  man  bei  ben  ^erlfüpen  bie  alfalifche  Cöfung 
Auch  $ulef>t  $u. 

Sillape  giebt  eine  h'iterblaue  3nbigofupe  au,  in  welcher  gan& 
helle  Nuancen,  bie  in  einer  gewöhnlichen  fchwachm  Äüpe  nicht  gang 
gleichförmig  erhalten  werben  fönnen,  fowohl  für  Unigrunbe  ale*  für 
mit  «Heferoen  gebrückte  SEBaare  an.  (Je  werben  2  q>funb  mit  ©ajfer 
jum  fetnjhn&aft  abgeriebenen  3nbigod,  ber  mitSBaffer  gefüllten  Äüpe 
jugefefct.  3e^t  werben  15  ^ftinb  Hejfalf  $u  $>uloer  gelöfcht  unb  ge< 
fiebr,  portionenweise  unter  beftänbigem  Umrühren  &ugegeben,  bann  eine 
ftuflöfung  oon  5  $funb  (Stfenuitriol  hingugebracht  unb  julefct  2  $>funb 
eoba  ober  $>ottaf<he  zugegeben,  mehrere  SWale  bee  Sagee  aufgerührt, 
wonach  ben  anbern  Sag  gefärbt  werben  fann. 

3*igt  bie  Äüpe  nach  bem  Aufrühren  eine  gelbe  garbe,  fo  fyat  (Te 
&u  »ielStalf,  man  fe(>t  ihr  %$funb  abgeriebenen  Snbigo  unb  3$funb 
(Etfcnoitriol  $u.  @efct  jtch  ber  @ajj  ober  bad  9Rarf  nach  bem  Umrüh* 
ren  fchnell  nieber,  fo  ijl  Langel  au  Äalf  oorr)anben,  unb  man  fefct  3 
bie  4  $funb  &u. 

gärbt  bie  Äüpe  ju  licht,  fo  fpeift  man  mit  1  $funb  3nbig0/ 
1%  «pfunb  (gifenoitriol  unb  1  9>funb  $ottafche  ober  ®oba,  wonach 
ben  anbern  Sag  gefärbt  werben  fann. 
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Sur  jarte  hellblaue  $one  fcabe  icf)  Sillape'd  Äupe  gan$  entfpre« 
cfeenb  gefunben,  inbem  Damit  nic&t  allein  ein  fc&öneti,  fonbern  aud)  ganj 
gleichförmige*  hellblau  erriete  werben  fann,  unb  für  manche  gabrifate 
in  ber  3*ugbrucferei  gute  Dienjte  leijlet.  Sie  Äüpe  wirb  vor  bem  Sar- 
ben aufgeflogen  unb  in  bem  trüben  Ciquibum  gefärbt. 

H)  $etttrblatu  JMnnim)*itlhäpt. 

S8an  f  roft  war  berSrfte,  ber  bie  DeSorpbirenbe  Sigenfcfcaft  bed 
3innojrpbuld  jum  3nbigo  beobachtete  unb  in  93erbinbung  mit  Xe$fa(i 
eine3nbigoauft6fung  barfle(Iter  welche  mit  ©ummi  oerbicft,  auf  bäum« 
wollene  ©ewebe  gebracht/  ein  bauertjafted  topif$ed  &lau  lieferte. 
2luf  bie  beSorpbirenbe  Sirfung  bed  3«nnojrpbuld  grünbete  id)  fpdter* 
£in  bie  3innojrpbulfüpe  $um  gdrben  ber  baumwollenen  ©ewebe  für 
£eü"blaue  garbenabjlufungen,  wobei  folgenbermafjen  ©erfahren  wirb: 

£d  werben  8  $funb  bed  beflen  ©uatimala  3nbigod  mit  10  ©r.  85. 
flarfer  faujlifcr)  alfalifcr)er  Sauge  gum  feinden  @aft  abgerieben/  bie 
abgeriebene  *0?ajfe  in  einen  eifernen  Reffet  gebracht,  90$)funb  10®r. 
(larfe  faufltfd^e  Äaltlauge  unb  24  $funb  in  fceigform  frifdj)  bereitetet 
3innojrpbul  ^gegeben,  überbemgeuerbei75  @r.  9*.  fo  lange  unter  jletem 
Umrühren  er&altenAbid  bie  tfuflöfung  bed  3nbigod  ooüfommen  erfolgt 
ijr.  Üftau  gibt  jejjt  ber  mit  SBaffer  gehörig  angefüllten  Äüpe  fo  oiel 
fauftifer)  alfalifcrje  Sauge  ju,  bid  baö  Sßajfer  merfbar  alfaltfd^  reagirt, 
bringt  bie  ^nbigoauflofung  t)in$u  unb  be^anbelt  bad  3nbigoliquibum 
auf  oorbefdjriebene  Seife.  £>er  3»fa&  von  fauftifc^er  Äalilauge  jum 
Sajfer  in  ber  Äüpe,  um  lefctered  affattfc^  ju  machen,  bient  baju,  um 
jebe  £>idpofttion  ber  partiellen  3erfefung  ber  2luflöfung  bed  Snbigod 
ju  oertunbern. 

3n  einer  folgen  falten  Snbigofüpe  erfejjt  bad  3innojr9bu(  ben 
(Eifenoitriol/  ed  bedorobirt  ben  Snbigo  unb  oeranlaßt  babur$  beffen 
?luflöfung  in  ber  3e£lauge.  $Benbet  man  3innd)lorür  (3innfal$)  an, 
fo  tritt  bie  @al$fdure  bejfelben  mit  einem  S&eilc  oon  bem  Äali  in  93er* 
binbuug,  bilbet  faljfaured  Äali  unb  bad  freigeworbene  3tnnorpbul 
beöorpbirt  ben  Snbigo  unb  mad)t  i$n  in  bem  überfd)üf|igeii  Ht^taü 
auflädlid).  ©ad  fcfjwefelfaure  SWanganojrpbul,  welctjed  fpdter 
ebenfalld  jur  ©edojrpbation  bed  3>nbigoö  in  93orf$lag  gebracht  würbe, 
bietet  buretjaud  fein  günftiged  SRefultat  in  ben  Snbigofdrbereien  bar. 

X)ie  3innojrpbu(rupe  befifct  außer  ber  guten  gigenföaft  ein  über* 
aud  leb^afted  ober  gldnjenbed  Reiter»  ober  hellblau  barjufteHen,  noch 
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t>en  «Jortfreif,  baP  bie  SEBaare  ofrne  fogenannte  mei&e  Sprengel  in  fefrr 
furjer  3eit  gan«  gleichförmig  burc&fdrbt  aud  ber  Äüpe  fommt.  (ginr 
folcfce  Äüpe  benufte  i$  für  «0?ou jfeline,  Saconnet  unb  anbere  ganj  feine 
baumwollene  Stoffe,  bte  für  weife  giguren  mit  <£d)ujpa|fe  bebrucfr, 
himmelblau  gefärbt  werben  (ollen,  unb  $war  ununterbrochen  fo  lange/ 
alt  ber  9>app  ober  bie  $afie  nocft  fd^arf  jiejen,  ot)ne  einen  glug  in 
bem  2iquibum  anjubeuten.  fcritt  biefer  3ujranb  ein,  fo  rrfcfföpfe  ia) 
bad  blaue  Pigment  in  ber  Äiipe  Dur*  uniblau  $u  färbenbe  SBaare, 
welche  nachher  tfceifo  für  Sölau,  t&eil«  für  ^olibgrün  bureft  ben  2Beg 
ber  (S^romfalipajfage  unb  Heften  mit  ®dure  oerwenbet  werben. 

£ie  mit  ber  ^d^u^pafre  bebrucfte  SBaare  (äffe  i$  fanft  in  bie 
Äüpe  einfenfen,  gefpannt  o$ne  Bewegung  beä  &ternra$men6  2  bid  3 
Minuten  in  bem  Äüpenliquibum,  wona$  gelüftet  unb  bie  SBaare  ju« 
le$t  im  gluf*  au*gewaf$en  unb  gereinigt  wirb. 

2u*  ber  alfalifcfcen  3i«norpbulfupe  mit  S  $funb  Snbigo  ange 
fefcf,  färbe  idj  regelmäßig  biä  jur  gdn$(iaVn  (grfcfcöpfung  an  ^igment 
160  bie)  164  ®tücfe  %  (Ellen  breite  unb  50  (Sllen  lange  baumwollene 
©ewebe,  wie  folgenbe  &ca(a  jeigt : 
$en  1.  Sag  20 
»    2.    »  20 
>•    8.    »  20 
»>    4.    »  20 
v    5.    »  20 

100  ®tücfe  mit  weitem  &d>u&papp  ge* 
brucfte  ÄÖaare  Jellblau,  alftbann  ftum  (Jrfäöpfen  be«  3nbigo$ 
ben  6.  tag  20 
»    7,    »  15 
»    8.    »  15 
p    9.    ;  14 

64  ®tücfe  untyenblatt  gefärbte  Sßaare. 
83ei  gü^rung  ber  3innorpbnlfüpe  ijt  eö  übrigend  beffer,  jle  nia^t 
alt  werben  $u  lajfen,  fonbern  (le  fo  balb  alä  möglich  jn  benu^en  unb 
burd>  rafd)  auf  einanber  fofgenbed  gdrben  ju  erfdjöpfen  3n  biefer 
$e$iet)ung  £abe  id)  immer  fo  viel  SSSaare  jnfammenfommen  laffen,  baß 
idjj  bie  Äüpe  in  jwölf,  IdngflenO  vierje^n  Sagen  audfdrbte. 

Muß  er  biefer  Äüpe  bebiene  i$  mieft  and)  noeft  einer  anbern  3inm 
ojrnbulfüpe,  mit  <£ifenoitriol  unb  Äalfge^alt,  welche  für  gewifle 
ii  25 
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£enb(aue  gabrifate  pcft  oon  großem  93ort$eif  crweifh  ®ie  wirb  fat» 
genOermafjen  angrfeßt : 

8<pfun0  feiner  3apa-3n0igo  werben  mit  10  ©r.  A3,  frarfer  fanjii* 
fcfoerÄahlauge  jum  feinfren  £aft  abgerieben.  3"  27  «DJafjlO  ©r.ftar* 
fer  fou)1ifd)er  Äalilauge  werOen  über  bem  geuer  24  ^funo  frifd)  gefällte* 
3innorp0ul  aufgelöjr,  nad)  Oer  ?luflöfuiig  Oer  abgeriebene  Snbigo  £in» 
$ugebrad)t,  unOfo  lange  bei  75  ©r.  9t.  über  Oem  geuer  bemäntelt,  bi*  &er 
3nOiqo  oollfommen  anfgelefr  ijr.  2)er  SBajTfrFüpe  gibt  man  juoor 
5  ^funO  flegfalf  $ur  ßalfmi(d)  bereitet,  bringt  0ie3nbigoaufI6fung  Oann 
r)inju,  rii^rt  gut  um,  fejjt  20  9>funO  (SifentMtriol  in  SSBajfer  geldjt  unb 
nad)t)er  20  ^PfunO  2U^PaIf  &um  italfbrei  befcanOelt  ju,  rür)rt  gutOurd) 
einanOer,  wieOerr)o(t  Oa*  2(ufrür)reu  Oen  anOern  Sag  $weitnaf,  wonadj 
Oie  Äüpe  Oen  Oarauf  fofgenOen  borgen  für  Oadgärben  r)ergericl)tet  ifr. 

gine  foldje  3i»»oroOulfüpe  gewährt  ben  «öort^eil,  baß  man  ein 
fer)r  reine*  fd)öneö  ipeliblau  barin  färben  fann,  aucf)  Oie  ju  (färbenOe 
SBaare  fchnell  unO  überauö  gleichförmig  anfällt.  3"  Anfang  reid)t  man 
Oer  SBaare,  bie  mit  ^djufjpafie  für  Weiße  giguren  beOrucft  ifr,  für  £ell* 
blauen  ©rtino,  einen  3"9  oon  1%  Stöinuten  unO  fleigt,  je  fd)wäd)er  bie 
Äüpe  wirO,  fließt  bt$  5  Minuten,  wonacr)entweOer  eineSHa^fpeife  0011 
1  "VfunO  3"b»go, 

3  $>fiinO  Gifenoitriol  unb 

4  9>funO  flejjfalf  gereicht  werben,  ober  bie  Äüpe  mit  uni* 
Mau  $11  färbenber  SÖaare  erfchöpfe,  unb  oollenO*  aufgefärbt  wirb.  3n 
lefcterm  galle  bietet  nad)fre^ei,Oe  @cala  eine  Ueberpdjt  über  bie  3«^ 
Oer  ©fücfe  Oar,  Oie  in  einer  folcfjen  £üpe  mit  8  $funb  3"bigoanfa& 
bi$  jur  gän$lid)en  grfdjopfung  hellblau  gefärbt  werOen  fönnen. 

20  €>tücfe  Oer  angegebenen  Cänge  unb  breite  mit  @dju(>papp  für 
weiße  Objefte  gebrurft,  wurOen 
bei  1  3"g  oon  1  %  Minuten  £auer  gefärbt. 
40     »  »    1    »    »     2  »         »  » 

80     »          »    1    »    »     3  »  »  » 

30»  »    1    *    »    4  »  »  » 

15     >»  »    1    »    »     5  *>  »  » 

135  £>tücfe. 

£ie  Äüpenflüfftgfeit  befinbet  |id)  jefct  in  einem  3"(tfl"be  wo  bie 
@cr)u$pajte  längerem  Verweilen  in  Oer  Äüpe,  or)ne  ausfließen  ,  nicfct 
mer)r  wiOerjre^t.  2>a*  Äüpenliquibum  würbe  bar)er  jum  gärben  uni* 
blauer SGBaare  oerwenbet,  unb  |um  mdalti^|teit  2Iu6|tr^cn  be«3nbigotin« 
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15  ©tücfe  nntyeUbfati  ju  fdroenbe  SBaare  bei  einem  3«g*  »P«6  «Wi* 
nutrn  £auer,  tonn 


^etiblau  gefärbt.  Sftacr) 
jebem  3uge  *  Minuten 


10    »     mit  3  3uge»/  jeber  oon  5  <0?in. 

10     v        »  4     >>         >»     »    5  » 
10»       »5»        v    »   5    »    V  oergrünen  gelafien ,  fo* 
10    w      »  6     »       »    »   5   »    I  bann  wieber  in  bie  Äüpe 
6    »      »  7     »       »    »   5    i   j  eingefenft. 
61  @tücfe. 

9}ad)bem  auf  biefe  Hrt  60  ®tücfe  mit  @d)ujjpajre  für  SBeifl  au« 
ber  Äüpe  gefärbt  finb,  wirb  eine  3ufpetfe  von  3  $fuub  (Stfenotlrtol 
unb  4  $funb  Äalf  gegeben,  nact)  135  ®tücfen  wieber  eine,  be(ter}enb 
n  1  <Pfunb  CSifenoitriol  unb  2  <pfunb  Äalf,  unb  na*  150  €>tücfen 
bie  lefcte  mit  1  $funb  gifenoitriol  unb  2  $funb  Äalf. 

HlS  £>djit|*pafie  für  weiße  giguren  wirb  bei  beiben  3innojrnbuU 
füpen  berfelbe  jtarfe  $app  wie  für  gewöhnliche  bunfelblaue  SBaare 
oerwenbet,  weiter  in  allen  gällen  gut  rcferoirt. 

Unter  bem  pomphaften  ftuOruf:  *feine  5tüpen  met)r,  wt* 
ber  warme  no$  falte!«  bietet  £euct)ö  in  {Nürnberg  feit  bem 
3ar)r  1845  ein  9fa$ept  für  40  $r)aler  aud,  welctyed  oon  einem  praf* 
tifcfcen  gabrifanten  angefauft  würbe,  ber  über  bie  2lnwenbung  be*» 
felben  im  ©rojjen  Jtd)  in  bem  fäc&ftfcfcen  ©ewerbeblatt  im  ÄJefentliaVn 
folgenbermafien  audfpricfct:  vi.  SWan  erhalt  jwar  bei  ber  neuen  2Crt 
$u  Aüpen  ein  reine«,  lebhafte*  unb  oolledfclau,  baß  man  £ü$er, 
überhaupt  fdjwere  SB  ollen  jloffe,  fatt  unb  ^inretc^ent)  burd)juf4rben 
im  ©tanbe  ijt ;  2.  baß  baö  ©erfahren  aber  für  ^appwaare  in  ber 
falten  garberei  oiel  &u  wünfcr)en  übrig  läßt,  unb  ein  oölligee  2lu*» 
färben  berfelben  n  e  erfolgen  fann,  ba  nact)  bem  erfreu  Anfallen  M 
in  ber  Äüpe  gelöjlen  3nbigod  ber  Stieß  ftcfe  oxpbirt  unb  bie  Äüpen» 
flüffigfeit  blau  wirb;  3.  aud)  mit  ber  40  ^rocent  (Srfparniß  entfcfjie* 
en  in  3wcif<(  j|ie^en  wäre;  unb  4.  baß  baburct)  weber  bie  warme 
noct)  bie  falte  Äüpe  entbehrlich  werben. 

2ludfct)eibung  unb  Sßiebergewin  n  ung  bed  Snbigotin« 
au*  ben  burctj*  gärben  audgenufcten  falten  Snbtgo» 

füpen. 

Söiele  3at)re  fang  würbe  in  ben  fclaufärbereien  ba*  burct)d  gar* 
ben  au*genü$te  Snbigoltquibum  unb  ber  &a$  ber  Äüpen  au*  Un< 

25* 
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fenntntj}  al*  unbrauchbar  weggeworfen,  woburcfc  eine  grofje  Wenge 
3nbigo  jdr)rltcf)  tinnu^er  SBeife  oerfcfcwenbet  würbe.  <£r(l  feitbem  bte 
gacfel  ber  Chemie  in  ben  tBerfftatten  brr  »laufdrberei  &u  leuchten 
begann^  geriet^  man  auf  ben  ©ebanfen,  bae)  in  bem  SKucf franbe  ber 
ausgefärbten  äüpen  jurutfger)altene  3ubigotiu  aufyufcheiben ,  unb 
auf*  neue  wieber  $u  oerwenben,  weldjeS,  jumal  in  großen  gdrbeteien, 
ein  bebeutenbe«  (Srfparnifj  an  3nbigo  gewahrt. 

2)aS  ©erfahren,  weldjeS  ict)  babei,  beobachte  ijt  einfach,  nnb 
bietet  ein  Littel  an  bie  Jpanb,  alles  nod)  i>ot$anbene  3nbigotin,  fowobt 
au*  ber  Snbigofluffigfeit  /  als  bem  Söobenfafc  gu  $ter)en.  SÖenn  nära« 
lid)  eine  gang  auSgebiente  &npe  als  unbrauchbar  oenvorfen  wirb, 
laffe  ict)  berfelben  eine  3ufpeife  *>on  4  9)funb(Eifeii9itriol  unb  6  $funb 
Äalf  reiben,  bann  gut  burcfc  einanber  rubren  unb  flar  abliefen. 
teile  Ciquibum  mit  ber  obenjter)enben  SMume  wirb  je&t  mitteilt  eine« 
£eberS  in  ein  bafür  geräumige*  ©efäp  gebracht,  unb  baS  in  ber 
glilffigfeit  enthaltene  aufgelofte  3>»bigotin  burct)  oerbunnte  ®aljfäure 
ober  faure  falgfaure  3inuo.rDbulaufIöjung  fo  lange  gefallt ,  als  nod) 
ein  9iieberfd)lag  erfolgt.  9?acr)  ber  gdllung  wirb  bie  glüjjigfeit  abge- 
(affen ,  unb  ber  ju  35ob?n  gefallene  rebucirte  3«bigo  gefammelt. 

Snjwifcben  wirb  bie  Änpe,  in  welcher  ficr)  ber  ®a(j  beflnbet,  mit 
frif<i)em  SÖaffer  angefüllt,  eine  ®peifting  oon  Gifenoitriol  unb  ^ 
falf  gegeben  unb  abfielen  lajfen,  bie  fiare  ftltiffigfeit  ausgehoben  unb 
auf  biefelbe  SSBeife  baS  aufgelö|te  Snbigotin  burct)  ©aljfdure  gefäOt. 
2fuf  biefe  3rt  wirb  fo  lange  fortgefahren,  bis  ber  SBobenfafc 
ausgelaugt  unb  ftch  oöllig  erfcfjopft  au  Snbigotin  erweift.  X>aS  bura> 
tiefen  2Bcg  gewonnene  3nbigotin  wirb  mit  SBafiVr  auSgefüfjt,  auf 
ein  leinene*  giltrum  gebraut,  abgenommen,  wonacr)  eS  in  $erü> 
rung  mit  ber  atmofpr)driföen  Cuft  unb  Äbforption  oon  0auerfloff  in 
blaues  3nbigotin  oerwanbelt  wirb,  iu  welchem  3ujlanbe  cd  frei  oon 
3nbtgobraun,  3nbigorotr)  unb  3ubigoleim  erfcbeint. 

£iefeS  93erfar)ren  gur  3Öiebergewinnung  beS  3"bigoS  iff  webet 
umjldnblicr)  r  nocb  fcr)wierig  unb  foftfpielig ,  attct)  ger)t  eS  fcr)nell  vor 
fiel),  weil  ber  3nbigo  in  bem  Ciquibuin  burch  @otjfdure  per)  UW 
fdüt,  unb  ba&er  bie  Arbeit  rafer)  auf  einanber  vorgenommen  werben 
fann.  £«S  ba burct)  gewonnene  3nbigotin  fann  entioeber  wieber  jur 
Äüpenfarberei,  ober  abgetroefnet  unb  fein  gepuloert,  jur  fluflöfung 
in  @$wefetfdure  fiir  ©<t)w*fel-- 3nbigoti«fdure  oerwenbet  werDeu. 
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3«  ber  &a  t  tu  nbr  lieferet  von  ©alter  (5  mm  $u  Sornliebanct 
bei  QHaSgow,  mit  welker  eine  grojje  fctaufdrberei  oerbunben  ifi,  wo 
Oier  Snbtgo  gum  £unfelfdrberi  »erbraust,  unb  oa£er  eine  9Maj[e  von 
<£a&,  ber  otel  Snbigo  enthalt,  abfallt/  wirb  ber  garbeftoff  autf  bemfel* 
ben  gum  ^iifegen  neuer  äupen  audgejogen,  welcfyed  auf  fofgenbe 
SSBeife  gefc$ie£t:  £er  ®ajj  wirb  in  grofje  Äufen  mit  ein  wenig  ge* 
löfcfjtem  Äaff  unb  <|ifent»itriol  uerfejjt.  SWan  filüt  bann  mit  faftem 
SSBaffer  auf,  unb  rü^rt  bie  gange  Waffe  gut  um ,  worauf  man  fte  bt« 
&um  anbern  tage  ftcfc  abfegen  ragt,  um  attbann  bie  ftare  glüffigfeit 
abjujie$en,  unb  burefc  weit  Jinfaufenbe  unb  breite  binnen  in  eine 
Äufe  laufen  &u  lajfen;  auf  biefem  SGBege  fommt  bie  gfilfft^feit  mit 
ber  atmofp^drifc^en  Puft  rtt  vielfache  33eru(rung,  baber  fi cf>  fefcon  in 
ben  binnen  oie(  3"bigo  nieberfd)fdgr.  (8r  fammeft  enMicfo  in  be* 
beutenber  öuanfitdt  auf  bem  JÖoben  ber  Äufe  an. 

2>ie  Operation  wirb  mit  bemfelben  ®afc  4  biö  5  ©odSien  fang 
tvieber^oft,  inbem  man  immer  naefc  zweimaligem  Tludfüßeti,  ober  alle 
$wet  Sage  ein  wenig  (Sifenoitriof  unb  Äaff  jufefct,  um  ben  3"bigo 
ftetd  bedojpbirt  unb  Iddf tcf>  $u  erhalten.  9?ac$bem  ber  @a£  auf  biefe 
TJrt  breifjigmal  audgewafdjen  worben  i|t,  gibt  er  enblid)  feinen  garb* 
floff  me&r  an  bad  ©ajfer  ab,  unb  würbe  tu  biefem  3uftanbe  fru&er 
al$  erfdjopft  weggeworfen.  (Er  um  $at  fpdter  jeboefc  beobachtet/  bog, 
obgfeia)  oiefe  erfd}6pften9tucfftdnoe  an  ©offer  nid)td  me$r  abgeben, 
fte  boer)  nodj  $tem(td)  viel  3"bigo  juriicf  haften,  unb  ber  SSeweia  oa* 
für  ijr,  baj  ein  in  biefen  «Rucfflano  getaueftted  ©tuefeben  Söaumwof» 
lengeug  ftcb  bfau  färbt,  ^elbft  ber  burefc  35aumwoQen£eug  erfdjöpfte 
®a{}  enthalt  aber  bo<$  auef)  noc$  3"bigo,  unb  man  braucht  i$n  nur 
einige  tage  mit  einer  geringen  3Renge  einer  bedornoirenben  @ubftan& 
flehen  $u  (offen ,  um  neuerbinga  wie  ba*  erjte  90?af  barin  fdrben  ju 
Wnnen. 

2>er  SBlaufdrberet-Söefi&er  Äraufe  in  troffen  ^at  bem 
herein  $ur  SÖeforberung  be$  ©ewerbffeiieö  in  ^reujkn  fein  93erfa$-- 
reti/  aue)  beut  fcobeitfafc  audgefdrbter  falter  Snbigoftipen  ben  juruef* 
gehaltenen  3nbigo  ju  gewinnen,  gegen  Vergütung  einer  $rdmie  au6 
Der  ©taatefajfe,  $ur  «öeröffentficfcung  überlaffen.  (Sd  flimmt  biefe«  in 
ber  SBBefen^ett  ben  3nbigo  im  regrnerirten  3Mftanbe  &u  erhalten,  mit 
bem  von  drum  uberein,  unb  wirb  auf  fofgenbe  ©eife  ind  ©erf 
gefefct:  »X>er  fcobenfaj*  wirb  in  ein  £o£e$  ©efdfj  A)  gebraut,  bad* 
felbe  mit  ©affer  bi*  auf  einige  3oU  am  Staube  augefüllt,  bun&eiu-- 
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anber  gerührt,  unb  nad>  Umjtdnben  getonter  Äalf  unb  (Jifenoitriol 
zugegeben/  bann  bad  ©eraifcb  ofterd  umgerührt,  bid  ber  Stielt 
wadjdgelb  audfieht,  jugebecft,  unb  ruhig  flehen  geladen.  Mach  12,  18 
auch  wohl  24  ©tunben ,  je  nachbem  mehr  ober  weniger  93obenfafc  ge* 
nommen,  öffne  man  einen  in  ber  9D?itte  angebrachten  #ahn,  unb  (äffe 
bie  gelbe  meinflare  gfüffigfeit  in  ein  baneben  flehenbed  ©efdß  B),  in 
welched  man  juoor  einige  9>funb  Äalf  jur  Äalfmilch  bereitet  Jinju.- 
gethan  ^at,  ab.  £)ie  blaue  iölume  (@chaum),  welche  wd^renb  bed 
(Einfüllend  auf  bem  ^weiten  ©efdge  entftanben  ijf,  wirb  abgenommen, 
unb  in  bad  erfle  ©efdß  A)  gebracht,  weldjed  wieber  mit  friföem 
SSÖaffer  gefüllt,  unb  eben  fo  wie  bad  er  (Untat,  be^anbelt  wirb. 

3n  ber  Swifchenjeit  wirb  ber  3nt)alt  !n  bem  ^weiten  ©efdjie 
einige  üftate  gut  aufgerührt,  wo  fratt  ber  blauen  Sölume  ein  weißer 
<&$aum  entfleht ,  ber  nach  bem  Umrühren  abgenommen  unb  wegge» 
worfen  wirb.  £ie  glüjfigfeit  wirb  nun  faß  wafferflar.  (Sd  wirb  jejjt 
nicht  mebr  ber  gange  3n$att,  fonberu  nur  bie  Oberfläche  bann  unb 
wann  umgerührt,  unb  bte  ftch  bilbenbe  £aut  öftere)  weggenommen, 
bamit  ber  obere  Snjalt  jletd  mit  ber  Cuft  in  Berührung  bleibt. 

SBenn  ben  anbern  borgen  bie  glüffigfeit  in  bem  ©efäße  B)  ficfe 
gefldrt  unb  abgefegt  hat,  öffnet  man  ben  nahe  am  »oben  bejtnblicben 
£a$n,  unb  (dßt  fie  burch  eine  dttttne  in  eine  gut  ceme  ntirt  ausge- 
mauerte ©rube  fließen.  3fl  nun  ^ierburch  bad  ©efdß  b  d  auf  einen 
Keinen  SBobenfafc  geleert,  fo  öffnet  man  ben  J?a$n  bed  ©efäjkö  A) 
unb  füllt  bad  ©efdß  B)  wieber  ganj  ooü.  <Sd  wirb  je^t  eben  fo  »er 
fahren,  wie  bad  erflemal,  nur  baß  fein  Äalf  weiter  htnjugethan  wirb. 

X>te  in  ber  ©rube  bejtnblia>e  glüffigfeit  wirb  m^telfl  einer 
«pumpe  in  bad  erfle  ©efdß  A)  beförbert  unb  badfelbe  mit  SßBaffer  nach- 
gefüllt, wieber  gut  aufgerührt,  jugebeeft  unb  bid  jum  anbern  SDfer 
gen  ruhig  flehen  gelaffen,  bann  bad  ©erfahren  wie  am  oorigen  Sage 
wieberholt,  unb  fo  immer  fort. 

@o  wdre  ber  Äreidlauf  eingerichtet ;  benn  wdhrenb  ber  3eit,  in 
welchem  fleh  im  ©efdße  A)  ber  3nbigo  aud  bem  fcobenfafr  ty%  fallt 
er  in  bem  ©efiße  B)  gu  SÖoben.  (Sd  muß  überhaupt  fo  eingerichtet 
werben ,  baß  alle  24  ©tunben  bie  beiben  ©efdße  ftch  fo  abgeklärt 
haben,  baß  jte  abgelajfen  werben  fönnen.  ®o  mühfam  auch  bad  h^ 
betriebene  Verfahren  erfcheint,  fo  ifl  ed  boch,  wenn  ber  Äreiölauf 
erfl  gehörig  eingerichtet  ifl,  fo  einfach,  baß  ein  Arbeiter  jeben  bor- 
gen nur  25  bid  30  Minuten  babei  befchdftigt  wirb,  $ie  Operation 
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wirb  nun  fo  lange  fortgebt/  büJ  ber  3nbigo  aud  bem  iöobenfa&e 
fpurlod  oerfcfcwunben ,  welcbeö  baran  ja  erfennen  ift,  wenn  fid)  beim 
Ttufrü^ren  ber  glüffigfeit  in  bem  ©efdße  A)  feine  bfaue  Bbern  auf 
ber  Oberfläche  me&r  $eigen.  Dann  wirb  ber  am  Sfcoben  betfmbliche 
3apfen  gebogen ,  baä  ©efdß  ganj  geleert,  ber  3n£alt  weggefd)üttet, 
tiub  bad  (Befaß  A)  wieber  mit  anbern  3nbigo  enthaltenen  S&obenfafc 
wie  im  Anfang  befcbrieben,  gefüllt  unb  bad  Verfahren  fortgefefct. 

SGBenn  fic^  nun  ber  Sn^aU  im  ©efdße  B)  gut  abgefegt  bat,  fo 
wirb  baö  Älare  burd)  ben  jjafcn  abgelajfen.  Dad,  wad  jwifdjen  bem 
Spafyn  unb  bem  fcoben  $urücfbleibt,  wirb  in  ein  ©efdß  gebraut  unb 
mit  reinem SGBajfer  sufammen  gewafdjen,  worauf  man  ed  wieber  ru^tg 
abfegen  lagt,  bad  Äfare  vorfld)tig  abgezapft,  unb  ben®a£  ald  wieber 
gewonnenen  3nbigo  auf  falte  Äüpen  mit  SHufcen  oerwenbtn  fann. 

SBenn  gleicr)  ber  nach  oorgefdjriebenem  93erfa£ren  gewonnene  3n* 
bigo  nicht  bad  2tnfe£en  eined  befien  3nbigod  befifcf,  fo  rü£rt  bieg  nur 
oon  bem  fdjwefel*  unb  fo^lenfauren  Äalf  £er,  an  ben  ber  3nbigo  me- 
cbanifch  gebunben  ijr.  ©einem  innern*3ert£  nach  ifr  er  aber  jeber  W\t* 
telforte  gleich. 

Die  ßjröße  ber  ©efdße  für  bic  SEBiebergewiuuung  bed  3nbigod 
richtet  ftch  nad)  bem  Umfange  bed  ©efcbdftd,  ober  wie  oiel  überhaupt 
Söobenfa^oor^anben  ifr.  33ier$e£n  Sage,  auch  woljl  me^r,  gehören  ba- 
$u,  bid  ber  $nbi$o  aud  bem  $obenfa|j  gan$  gewonnen  ijr,  ooratidge* 
fefct,  baß  alle  24®tunben  ber  Äreidlauf  geförbert  wirb. 

Dad  ©efdß  A)  oon  Äierfet)ol$  ijl  etwad  fonifcr),  unten  weiter, 
fret)t  frei  aber  fefi  auf  Unterlagen.  Der  J?ar)n  an  biefem  gaffe  ifr  in 
ber  3Ritte  angebracht. 

Dad  ©efdß  B)  ijl  oon  bemfelben  ijolje,  unten  etwas  enger,  ber 
£ar)n  aber6  3oll  über  bemiöoben  angebradjr.  SSBie  oicl  Äalf  in  biefem 
©efdße  $um3nbigoliquibum  genommen  werben  muß,  richtet  ftch  nad) 
bem  Umfang  ber  ©efdße  unb  ber  9)?enge  bed  Söobenfa&ed  im  ©efdße 
A)  SBenn  badfelbe  überhaupt  1000 berliner  Cuart  faßt,  fo  fönnen 
450  Ouart  85obenfa(j  vor&anben  fein,  ijierju  würben  5  bid  6  <Pfunb 
Äalf,  welker  frifd)  in®tücfen  gut  gelofcht  unb  fer)r  flar  gerührt  fein 
muß,  r)inreid)enbfein.  Sollte  ficf>  ber  3nt)alt  im©efdfr  B)in  24  £tun* 
ben  nicht  gut  abfegen,  fo  muß  mit  etwad  Äalf  nachgeholfen  werben. 

Die  ©rube  ijl  aud  guten  3ie$t\\le\nen  mit  dement  gemauert, 
mit  einer  t)ol$ernen  (Sinfaffung  —  oben  mit  Brettern  belegt  — 
unb  muß  minbeflen  fo  oiel  faffen,   ald  bad  ©efdß  B).  Die 
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3>umpe  ifl  in  bec  ©rube  aufgehellt ;  burd>  biefe  fanti  fowo$l  baö 
SGBaffer  al«  ber  fco&enfafr,  wenn  berfelbe  oerbünnt  wirb,  gleia}  oom 
Anfang  in  bad  @efd§  A)  gepumpt  werben.  2)a6  briete  ©efdfj  oon 
Äiefernjolj  gum  fluäwafdjen  bed  gefammelten  3«bigo,  barf  nur  fo 
grog  fein,  bafl  e*  ungefähr  ben  britten  $$eil  be*  jweiten  ©efäprt 
B)  faft. 

2B  iebergewinnung  bcd  Snbigo   au«  altem  a^bgetra. 
genen  blauen  äBollrntu*  unb  feibenen  Stoffen. 

3n  grau  frei  d)  $at  man  verfugt  bie  blauen  Xbfdlle  in  ben  SBol- 
lenfabrifen,  bie  Cumpen  unb  bad  alte  abgetragene  unb  gerriffene  SBol- 
lentud)/  fo  wie  bie  ber  blauen  feibenen  @toffe  auf  bie  SGBübergewin- 
nung  bee  Snbigo  ju  benujjen  unb  Dabei  gefunben,  baf  SBilitärtucbe  8 
bid  5  ^rocent  Snbigo  ergeben.  2)ad  93erfa&ren,  welche«  babei  beobaaV 
tet  wirb,  befielt  in  golgenbem.  9(Ran  oerbünnt  £c()wefelfdure  mit  ü> 
rem  gleiten  ©ewiefete  SSBaffer  unb  er&i&t  bid  auf  80  ©r.  SÄ.  3"  biefe  faure 
ftdijftgfeit,  wirb  baö  f [ein  jerfdjnitteiu  $£ol(en  ober  ®i'iben&eug  nad) 
unb  nad)  eingebracht,  weldjeö  jta>  barin  fafl  augenblicflidj  auflöjt, 
wä^renb  flef)  ber  $ert$eilte  Snbigo  o&ne  fiefo  auftuläfen  in  ber  glüjjig- 
feit  fufpenbirt  oerbreitet,  (Se  werben  beiläufig  im  ©ewia^te  fo  oiel  ®ol» 
Ienfragmente  aufgelöjl  ale  bie  angewenbete  concentrirte  ®d)wefelfänre 
beträgt.  SWadjbem  alle*  aufgelöft  ijt ,  wirb  mit  Saffer  bilutrt ,  bann 
in  SÄu£e  gefiellt,  wonach  ftd^  ber  fufpenbirte  3"bigo  fallt,  bie  gluf» 
figfett  wirb  nun  abgelajfen ,  unb  ber  präjipitirte  3nbigo  ju  wieberfcol- 
tengRalen  mit  SBaffer  gut  audgewafaVn.  3"  folgern  3u(tanbe  enthält 
ber  Snbigo  jeboo>  eine  braune  9D?aterie,  bie  |id>  für  mantfte  3wecfeim 
Sdrben  Übrigend  wirfungefog  oer$ält.  SBenn  treibe  mit  ber  abgelajfe* 
nen  fauren  Slüjfigfeit  gefdttigt  wirb,  fo  bilbet  fia>  fdjwefelfaurerÄalf 
mit  t£ierif<$er  SWaterie ,  welcher  ein  gute$  Düngemittel  ift. 

Jßieberge  wiu  n  im  g  ber  $ottaf$e  aua  ben  btnu(ten 

warmen  ^ottafc^en^Äüpen. 

Senn  bie  qpottafcfyenrupen  in  ber  £>cf>afwonenfdrberei,  nacb 
längerem  ©ebrauefce,  ba£er  öfter«  mit  2ilfali  unb  Snbigo  gefpeijt  wen 
beu,  bilbet  bie  SBoüfafer  oermöge  i$rer  fetten  ®ubjlan$  mit  bem  affa 
lifefcen  @alj  enblid)  eine  ?(rt  Seife,  bie  baö  ttlfali  unfähig  mad^t/ 
ueuerbing«  be$on;birten  Snbigo  aufeulofen,  woburefy  man  genötigt 
wirb,  bie  Äitpenflüffigfeit  burtfc  ganj  friföe  $u  erfefren.  2>abura>  ent» 


Digitized  by  Google 


393 

fle^t  ein  großer  93erlufl  an  Mtali  ober  9>ottaf<he.  Um  btefen  ju  oer* 
$inbern  unb  ba*  alfalifcbe  ealj  audbeu  benufcten  «pottafchenfüpen  }tt 
gewinnen,  gibt  (Sappl  et,  ein  alter  gabrifant  in  (Jlbeuf,  ein  früher 
geheim  gehaltene*  Verfahren  an,  mittelfl  beffen  er  in  feinem  Stabltfle» 
raent  im  Verläufe  oon  15  9D?onaten  15,950  Kilogramme  <J>ottafche 
erfparte. 

Sapplet'd  Verfahren  befle$t  barin,  baf  man  bie  alte  Äüpen« 
flüffigfeit  in  Äufen  bringt,  unb  mit  gebranntem  Äalf  im  Ueberfchufi 
febwaeb  fdttigt.  £>ie  entflanbene  unauflösliche  äalfoerbinbung  lagt 
man  auf  bem  33oben  fid^  abfegen,  unb  &ie$t  bic  glüffigfeit  burch  ^a^ne 
in  einen  gut  cementirt  gemauerten  SBe&alter  ab,  worin  fle  fleb  noch 
ooHend  flärt ;  enblicb  treibt  man  fie  mit  einer  $umpe  in  ein  üoeal, 
welche*  f»4  20  gufj  über  bem  »oben  ber  garberei  beflnbet,  unb  wo 
biegiltrirapparate  aufgeflellt  flnb.  (Sine  grofe  SRö&re  verteilt  bie  glüf* 
flgfeit  in  allen  giltrirapparaten;  jebe  berfelben  befreit  au*  brei  Steigen, 
unb  jebe  Steide  1.  au$  einem  ^ori^otttaln  $roge,  ber  mit  @anb  auö- 
gefünt  unb  mit  einem  Suche  bebeeft  ifl,  welche*  bie  glüffigfeit  oon 
ben  Behältern  aufnimmt;  2.  au*  oier  giltrirfufen,  welche  mit^chieb-- 
ten  oon  ®tro&,  2tfd)e,  £ano  unb  geflogener  Äo^le  oerfefcen,  unb  mit 
einem  £ud)e  bebeeft  ftnb ;  3.  au*  oier  fleinen  mit  ®anb  gefüüten,  93ott- 
djen,  bie  über  jeber&ufe  unb  unter  ben  Jpabnen  be*$roge*  angebracht 
flnb;  i£r  SÖopen  ifl  wie  ein  «Seiner  bitrcrjlöcbert  j  4.  au*  einem  Äaflen, 
ber  unter  bergiltrirrei^e  angebracht  ifl,  unb  bie  glüffigfeit  aufnimmt, 
welche  aud  biefer  ablauft. 

X)ie  mit  ?(e^falf  bejubelte  glüffigfeit,  welche  in  ben  »elftem 
anlangt,  wirb  in  bie  erfle  Stfeifce  ber  gilter  geleitet;  nach  bem  fle  hier 
burch  ben  ©anb  im  Sroge  unb  burch  bie  Schichten  ber  gilter  gebrun« 
gen  ifl,  fammelt  man  fle  in  einem  äaflen,  oon  biefem  wirb  fle  mittelfl 
einer  £rucfpumpe  in  bie  jweite,  unb  enblicb  in  bie  britte  gtltrirreihe 
getrieben.  93on  bem  britten  Äaflen  fommt  bie  glüffigfeit  in  UnSpaupU 
bemalter,  ber  fleh  in  ber  #?itte  bedgärbfcaufe*  beflnbet.  £>ie  fo  be$an- 
belte  Äüpenflüffigfeit  £at  ben  faulen  ©eruch ,  welchen  fle  Anfang*  be* 
fÄP/  ganj  verloren,  ifl  flar  unb  nur  febwad)  rötlich  gefärbt.  3*bed 
gilter  funftionirt  brei  Soeben  ober  einen  $?onat.  SSBenn  bie  gdrberei 
in  fyatitfeit  ifl,  wä^renb  bie  gifter  ber  erflen  Steide  erneuert  werben, 
fo  bringt  man  biv  Äüpenflüffigfeit  fogleich  auf  t>ie  jweite,  bann  auf 
bie  britte  giltrirrei^e,  unb  $ulefct  auf  bie  erfle  $urüef ,  oon  ba  aud  fle 
gereinigt  in  ben  #auptbe$älter  gelangt.  SÖBenn  man  ben  and  bem  gil* 
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trum  genommenen  @tanb  au8wdfd)t ,  ifl  er  wieber  ju  neuen  Operatio« 
nen  anwenbbar.  ?lud)  bie  äo&le  Pönnte  man  wieber  benujjen ,  wenn 
man  fte  in  einem  gußetfernen  Golinber  ober  Äejfel  ber  Sttotfcglu^ifre 
audfefcen  würbe. 

£>ie  nac$  (Sapplet'd  93erfa$ren  gereinigte  StupenfluffigFeit  (ie> 
ferf  eben  fo  gute  Stefultate  al$  eine  mit  fauflicrjer  tyottafäe  frifd)  an- 
gefegte,  unb  ed  ifl  erwiefen,  bafj  man  auf  100  Kilogramme  3«btgo, 
bie  man  jttm  tfnfe&en  einer  Äiipe  oerwenbet,  61  granPen  erfpart, 
wenn  man  eine  nad)  biefer9)?et^obe  regenerirte  Äupenflujfigfeit  benufct. 

Diefed  93erfa$ren  bietet  in  großen  33lattfärbereien]  wo  oiel  $ott-- 
afcfcenP Upen  im  ©ange  ftnb,  eine  wefeutlidje  Srfparnig  an  alPalifdjem 
@al$e  bar/  unb  beruht  Darauf,  baß  man  bem  &ali  ber  alten  Äüpen* 
fluffigf eiten  bie  ^ubjlan$en,  welche  feine  SBirPung  neutraliftren,  entjie^t, 
unb  wieber  al$  9>ottaföe  in  wirPung6oollen  3uftanb  oerfefct. 

2taumtt> ottette  £>rutffabrifate,   ttelcfee  burcb  bett  £8eg 
ber  tterfcfeiebeneit  Snbigofupett  bargeftettt  werben» 

2)ttnPelblaue  gabrt'Pate  mit  weisen  giguren. 

2ßir  eröffnen  bie  ©allerie  mit  ber  2>arfrelTung  ber  boppelfettig 
gebrückten  #al0--  unb  Um^ongetucfter  in  bunPelblauem  ©runbe  mit  jar* 
ten  weißen  Dupfdjen,  welche  alö  Canbedtracfct  ber  ungarifcfyen  Dauern- 
Weiber  oiefe  3a^re  ^inburcr;  unter  bcm  Manien  ^inPelt  ud)er  U* 
fannt  ftnb,  aber  burcfj  bad  (Einbringen  anberer  neuen  9£J?obeartifel 
fl cf>  oon  3<*&r  ju  3a^r  im  (Eonfumo  oerminbern,  fo  baß  fte  gegenwdr* 
tig  nur  nod)  fpdrlid)  in  93erbinbung  mit  7/8  breiten  baumwollenen 
Safdjentudjern  für  baö  männliche  ©efcf)led)t  oerfertigt  werben. 

giir  biefe  ©attung  £>rucPwaare  werben  bie  bauwollenen  ©ewebe, 
wie  fte  ber  SBebcr  oom  §tufcle  liefert,  nid)t  weiß  gebleicht/  fonbern 
nur  einer  germentation  mit  SBaffer  unterworfen,  nacfegefcenb'ö  gut  ge- 
walft  ober  überbrofctyen ,  unb  120£cf)ocf  SßBaare  mit  36  9>funb  9>oft- 
afd)e  6  ®tunben  lang  auSgeFod)t,  bann  burd)  SBafäen  unb  SSBalfen 
.  gereinigt  unb  in  foldjer  SBefcftaffen&eit  gejldrPt. 

3um  ©tdrPen  werben  für  30  ®cr/ocf  %  ober  20  ®cfjocf  7* 
SGBaare,  20  «pfunb  orbindre  2Bei$enfldrPe  mit  4$>funb  Äupferoitripl 
unb  ber  gehörigen  Wenge  S  affer  $u  einer  Waffe  »erfocht,  ber  nad^er 
fo  oiel  laueöSBaffer  jugefejjt  wirb,  ald  man  jum  ®tdrPen  ber  bejeidj- 
neten  Cluantitdt  Saare  @tdrPeflüjfigPeit  bebarf.  9?ad)  bem  &tdrfen/ 
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welcfeee  lauwarm  vorgenommen  wirb,  ttedntt  man  bie  SBaare  ^ubfd> 
breit  aud  einanber  gegolten  in  per  3Bdrme  ab/  unb  richtet  fte  für  ben 
SBeifbrucf  burd)  fangen  $er.  2)urcr)  bie  SJorbereitung  bee  ©tdr* 
fene  mit  3ufa£  oon  Äupferfalj,  wirb  bie  Djrpbation  bed  3ncigod 
auf  bem  ©ewebe  befdjleunigt.  X>ad  Äupferfalj  wirb  burcfe  ben  Äalf 
ber  Äüpeserfefct,  fo  baß  Äupferojrnb  frei  wirb;  welche«  in  bem  <8er- 
^älfniß ,  ald  ed  burd^  Abgabe  feined  ©auerftoffd  ben  aufgetäften  3W* 
bigo  ornbirt,  entweber  $u  Orobul  ober  metallifcfeem  Äupfer  rebu* 
ctrt  wirb. 

$ie  weife  SReferoe  ober  g>appmajfe  für  ben  Hufbrucf  ijt  biefelbe 
wie  bei  ben  boppelfeitig  gebrucften  Manen  Ceinwanbiücrjeln;  aucf)  wirb 
in  bcnfelben  »ierecfigen  Äüpen  mit  gleicher  Quantität  Snbigo  angefefct, 
gefärbt ,  unb  in  allen  übrigen  Manipulationen  jened  ©erfahren  beob* 
achtet,  welcfeed  beim  fclaufdrbim  b<r  leinenen  gabrifate  befdjrieben 
würbe. 

X>te  (Eonfumtion  bed  Snbigo*  f"f  D^  oerfdjiebene  SBaarenbreite 
tü  burd)  SBerfudje  im  ©rof  en  genau  ermittelt  unb  (teilt  fefl ,  baf, 
aud  einer  Äüpe  mit  12$funb  gutem  95engal- ober  3aoa  3nbigo  ange- 
fe$t,  bid  jur  ©ränge  i^rer  (5rfd)öpfung  burcfe  bad  Sdrben  ber  einen 
ober  ber  anbern  (Gattung  bunfelblaue  Sßoare  mit  weifen  3>ünft$en, 
gefärbt  werben  fön  neu. 

%    %    %    %    '%    "A-  '%  breite  ffiaare 
28    26    24    22     20      19  13 

bie  bie     btd  bie 

30  21      20     14  ®tücfe. 

95ei  boppelfeitiger  bunfelblau  ju  fdrbenber  SBaare,  in  X)e(fine 
mit  (larfen  2>upfen  ober  anberem  gigurenbrucf,  fann  man  bie  weif}* 
gepappte  SÜBaare,  e$e  man  fte  in  bie  Jölaufüpe  bringt,  juoor  aud)  in 
eine  Äüpe  mit  Äalfmild)  angefüüt  eintauchen,  woburct)  jene  $&eil* 
ber  weifen  SKeferoe,  welche  ftd>  in  ber  SÖlaufüpe  leidjt  gerne  ine  SBeif 
einlegen,  entfernt  werben,  aud)  nimmt  ber  Äalf  alle  biejenigen  Steile 
auf,  welche  in  ber  3nbigorupe  ftd)  ablöfen  unb  öftere  Streifen  in  ben 
Conturen  bee  duftere  bilben ,  weg. 

gür  bun  f  elblau  mit  jarten  wei f  en  gi gu ren  ©er-- 
fe^ene  or binare  (Ealicowaare,  welche  unter  bem  uneigent« 
Itcfeen  tarnen  »geinbfau«  in  ber  3eugbrucferei  befannt  ifl,  wirb  $alb* 
gebleichte  gßaare  oerwenbet,  bie  oor  bem  weifen  JKeferoebrucf  mit 
nacfejlet)enber  Stfajfe  geftdrft  wirb.«  3n  einem  fupfemen  Steffel  werben 
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2  $funb  SBBeij*nf*4rfe  mit  12  9D?ag  SGBoffer  angerührt, 

1  $funb  Äupferoitriol  unb  1  in  8  «0?a&  SÖaffer  geloft  ^inju* 

3  Cott)  ©rünfpan,  j  gebraut, 

2%  9>funb  h*Uer  Sifölerleim  in  10  OTa^  SfiBaffer  gelöfl,  eben» 
faUS  ^gegeben  unb  über  bem  Jeuer  bchanbelt.  Vorn  geuergenom* 
nun  werben  nocfc  50  9Waß  S03a(fer  eingerührt,  baS  @an$e  burcf)  Cein* 
wanb  pajfirt  unb  36  Stücfe  5/4  Süen  breite  unb  60  (Ellen  lange 
baumwollene  ©ewebe  auf  ber  ©runbir--  ober  Älo&mafchine  barait  ge-- 
jtärft,  abgetrocfnet  unb  für  ben  Drucf  hergerichtet. 

Durc&  eine  folcfce  Vorbereitung  wirb  3nbigoerfparnig  beim  gar* 
ben  in  ber  Äüpe  be$wecfr.  Der  mit  ®cfcufcpapp  für  weiß  bebrucfte 
SCBaare  wirb,  um  ein  fd)öneS  unb  gleichförmiges  Dunfelblau  $u  er* 
galten,  $uerjl  einige  3üge  in  einer  fcfjwac&en,  fcfton  ^alb  aufgefärbten 
Äüpe,  bei  5  Minuten  Verweilen  in  berfelben,  unb  eben  fo  langem  «Oer* 
grünen  an  ber  Cuft  gegeben,  unb  bann  in  ber  Snbigcfüpe  B)  für 
bunfelblau  aufgefärbt,  von  ba  in  baS  fäwefelfaure  Söab  gebraut, 
bann  gut  gewafcfjen  unb  gereinigt. 

Saßt  man  bie  bunfelblau  gefärbte  SBBaare  aller  tfrtifet  auf  bem 
(Sternrahmen  abtrocfnen,  unb  geht  bann  erfr  in  baS  fcfcwefelfaure  9*ab 
ein  unb  $um  «einigen  über,  fo  erfcfjeint  baS  »lau  um  einen  ©rab  iiv 
tenfioer  unb  baö  SBeifj  glän$enber. 

Die  t>or$üglid)jte  SHeferoe  für  SBetß  ober  ber  2Bet> 
papp  für  ben  ipanb*  unb  9>errotinbrucf,  foivohl  ju  biefem,  als  auch 
allen  nacfyfolgenben  bunfelblauen  gabrifaten,  wirb  folgnibergeftalt 
bereitet : 

(SS  werben  6  <pfunb  äupferoitriol  unb 
3  9>funb  ©rünfpan  in 
9%  90?aß  SBaiTer  h^ß  aufgelöfl,  na*  ber  2(uflöfung 
iVi  5Pf""b  ®alpeterfäure  34  ©r.      eingerührt,  bann 
12  yfunö  gepebte  weiße  $>feifenerbe,  unb  julefct 
9  $funb  gepulverter  ©ummi  hin$ugebrad}t,  über  bem 
geuer  fo  lange  erhalten,  bis  ber  ©ummi  gelöft  ift,  bann  bie  SO?ofl> 
halb  erfaltet  burcf)  Ceinmanb  papt,  unb  bis  jum  gä"n$licf)en  grfalten 
öfters  aufgerührt.   Diefer  SBeißpapp  wirb  in  einem  nid)t  ju  troaV 
nen  ©ewölbe  ober  einem  guten  Äeller  für  ben  ©ebraucf)  aufbewahrt* 
wo  er  burcf)  einiges  flfter  an  ©üte  gewinnt. 

Der  Zfyon  ober  bie  9>feifenerbe  ju  einem  guten  SßBeißpapp  muß 
fett,  trocfen  unb  oon  weißer  garbe  fein;  wenn  man  ihn  mit  bemgin* 
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gernagef  reibt,  ficfe  fettig  anfielen,  im  ©affer  feidjt  jergejen,  babei 
feinen  @anb  fallen  (äffen.  <£r  muß  in  trocfenem  3uflanbe  barauf  ge- 
goffened  Del  leidet  einfallen,  vollfommen  eifenfrei  fein,  unb  barf  feine 
Sifenabern  eingefprengt  befijjen. 

&eim  S)rucfen  ber  weißen  Referee  barf  ber  Qrucfer  fetner  ju 
großen  Ofenfjijje  audgefefct  fein,  weil  fonfl  bie  ^appmafie  auf  betn 
0iebe  oerjd&en  unb  ein  ungleichförmiger  £>rucf  refultiren  würbe,  aud) 
muß  ber  Wobei  gleichförmig  aufgetragen,  unb  nur  ganj  gefinbe  mit 
ber  Jpanb  abgefcr)lagen  werben,  tamit  fein  ©erquetfefcen  ber  Jiguren 
erfofgt.  Sie  gebruefte  SÖaarc  wirb  in  einem  3immer  aufbewahrt, 
welct)e$  mer)r  feucht  ald  troefen  ifr,  benn  wenn  bie  ^appmaffe  ju  trof 
fen  ifr,  Mdr)t  fte  ficr)  beim  Sdrben  in  ber  Äüpenfluffigfeit  auf,  fonbert 
fid)  ab  unb  ba$  Äiipenltquibum  fd)fdgt  buret).  SEßenn  ber  9>app  niefct 
genngfam  mit@ummi  oerbieft  ijt,  fliegt  er  in  ber  Äiipe  unb  tritt  aud, 
rooburcr)  ba$  £>ejTin  oerunfraltet  wirb.  X)iefer  Uebelfranb  ereignet  ficr) 
©orjüglict)  bann,  wenn  bie  Äiipe  nidjt  gut  in  Äalf  fret)t. 

£ie  SBirfung  ber  weißen  SHeferoen  grünbet  ftcr)  barauf ,  ®a(&e 
in  Tfnwenbung  $u  bringen,  bie  geeignet  finb,  ©auerfroff  an  bad  auf- 
geföfie  rebucirte  3nbigotin  abgeben  $u  fdnnen,  woburcr)  it)re  Oberfldcrje 
geblaut  wirb,  £ie  9>feifenerbe  unb  ber  ®ummi  bienen  tr)eile  ald 
«Gerbinbungömittet,  um  einen  ferjarfen  2>rucf  $u  oeranlaffeu,  tr)eild 
um  in  «öerbinbung  mit  ben  angewenbeten  Äupferfaljen  nact)  bem  2tb» 
troefnen  eine  fefre  Waffe  (Äitt)  $u  bilben,  welct)e  bem  (Einbringen  be$ 
Äiipentiquibumd  wiberfter)t. 

Unter  ben  Äupferfafjen  nimmt  $ur  Bereitung  eine«  guten  SBBeiß» 
pappfl  and)  ba$  falpeterfaure  Äupfer  ald  regenerirenbed  Wittel  eine 
wirfungdoolle  SHolle  ein;  nic^t  minber  erweifen  ftet)  nact)  meinen  93er-- 
fucr)en  ba3  faljfaure  unb  fcfcwefelfaljfaure  Äupfer,  fo  wie  bad  Äupfer* 
ammonium  unb  bie  falpeterfaure  Weffingauflofung  ald  wirfenbe  SHe-- 
feroemittel. 

(Sin  3ufa(j  oon  Äoct)fal$  bem  flßeißpapp  für  Sunfelblau  juge* 
fefcr,  leiftet  ebenfalls  gute  Dienfle.   Wan  rechnet  babei  auf  8  $r)eile 
fdjwefelfaurefl  Äupfer  einen  Sr)eil  Äocrjfalj,  waburet)  1  $r)etl  bed  er 
(lern  in  faljfaured  Äupfer  oerwanbelt  wirb. 

3n  ben  oielfeitig  verbreiteten  SWejepten  ber  SHefereen  für  ben 
SBeißbrucf,  bie  in  ben  i?ec)rbüct)ern  oorfommen,  trifft  man  aud)  r)dufig 
SMeiweiß,  gebrannten  ©op3,  Terpentinöl,  Unfdjlitt,  @cr)weinefett, 
2Bacr)ö  unb  &uecfji(berfublrmat  an,  welche  $um  $r)eil  wie  baö  S3Iei* 
weif  unb  ber  ©pp*  weit  beffer  burefc  bie  ^feifenerbe  reprtffenttrt  wer* 
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beil.  Terpentinöl,  Unfdffitf,  Schweinefett ,  ffiad)*  unb  bad  t^eurc 
Ouecf ftlberfalj  fönnen  ohne  9lad)theil  bei  ben  Sfeferoen  für  bunfel* 
unb  mittelblaue  Drucffabrifate  weggelajfen  unb  erfpart  werben. 

£>eröuecfftlberfublimat  wirft/  ber  9>appmajTe  hinzugegeben,  übrt* 
gene  nidjt  mec&anifcfj,  fonbern  cbemifd),  benn  wenn  Hntheile  von  bem 
aufgelösten  rebncirten  Snbtgottit  burdjf  bie  $oren  pcm  bem  Äüpenpapp 
einbringen,  werben  fte  augenblicflid)  oxpMrt  unb  unwirffam  gemacht, 
inbem  bad  Ctuecfftlberdjlorib  jerfefct  wirb,  unb  feinen  &auerftoff  an 
bad  rebucirte  3ubtgotin  abgibt,  woburcfy  badfelbe  regenerirt  unb  ba? 
burdj  bie  gd^igfeit  aufgehoben  wirb,  f?dj  mit  bem  ©ewebe  fejt  $u 
»erbinben. 

SÖeiße  SReferoe  für  ben  £anbbrucf   hellblauer  £u« 

penf  a  brif  ate. 

10  9>funb  ^feifenerbe  in 


8  Wag  ©ajfer  geweift. 
%  3ßfunb  ©rünfpan  in 
2  SWajj  (Sffid  geweicht 

5  ^>eunb  Äupferoitriol 
4  $funb  3infoitriol 


in  12  $funb  SEBajfer  über  bem  geiier 
aufgelöst,  mit  ber  Huflofung  bie  %<> 
weichte  $>feifenerbe  angerührt,  bann 
ber  ©rünfpan  hinzugegeben,  oom  gen» 
genommen,  werben  je&t 
1%  9>funb  ®alpeterf4ure  84°  5b.  en- 
gerührt, unb  jule£t  mit 
10  $funb  geflogenem  ©ummiserbift 


SßBeige  Sttfer für  ben  SEBaljenbrucf  A). 

Sine  gut  fhhenbe  weiße  IReferoe  für  mittel*  unb  tun  k 
blaue  baumwollene  SÖaare,  welche  fid)  auf  ber  SEBaljenbrucf  *«D?afct  u< 
leitet  brucfen  lüßt,  fefce  icb  folgenberweife  jufammen  : 
3n  5  $funb  SBaffer  werben 
2%  $funb  Kupfervitriol  warm  aufgelöst, 
1  %  $funb  geflogener  ©rünfpan  werben  mit 
1%  9>funb  falpeterfaurer  Äupferauflofung  oon40°  Jb.  (uro  h°  ?I 
genenSeig  angerührt,  unb  mit  ber  Äupferoitriolauflöfung  i- 
fammen  gebraut,  bad  ©emifd?  mit 
1%  $funb  fein  gepnloertem  ©ummt  unb 
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2%  3>funb  fetn  gepulverter  ^feifenerbe  »erbicft/  burcr)  (einwanb 
paffirt  unb  gum  £>rucf  uerwenbet. 
£d  [äffen  fid)  mit  biefer  SHeferue  bie  $arte(len  piccitirten  dufter 
mitreltf  ber  ffialjenbruefmaferjine  arbeiten,  nur  muffen  bie  figurirten 
Objecte  in  ben  X)rucfwaljen  angemeffen  tief  graoirt  fein. 

SGBeiße  SReferoe  für  ben  SB  al$enbrucf  B). 

gür  einen  me^r  Reitern  mittetbtauen  ober  bunfelfellblauen  ©runb 
mit  weißen  giguren,  für  bie  fogenannten  $nrolien    unb  ÄJajaberen« 
gobrifate,  bebte ne  id>  jnid>  folgenber  3ufammenfe$ung : 
6  9Ra§  tffiaffer, 

6  gftaf?  teigartiged  fdjwefelfauree  fclei  (9tteberfcr)lag  bei  Bereitung 

ber  ejfigfauren  ^bewerbe), 
6  üttaß  flüffiged  folpeterfaured  Kupfer  40  ©rab 
1  9>funb  ©rünfpan,  juvor  12  ©tunben  in 
1%  $?aß  ejfigfaure  Sfoncroe  von  8  ©r.  85.  eingeweiht/  werben  $u* 

famtnen  in  einem  fupfernen  Steffel  £eiß  gemocht,  tiber 
24  9>funb  gebrannte  ®rärfe  gegoffen,  gut  burcfc  einanber  gerührt, 
unb  bid  $um  (Srfalten  öfterd  aufgerührt. 
£a$  Sfceiß/  burd)  fciefe  SReferve  gefcfcüfct,  erfdjetnt  nacr)  bem 
Serben  am  retnften,  wenn  bie  SBaare  gletcr)  nacr)  einigen  @tunben 
bei  2)rucf$,  unb  jebenfalld  nod)  benfelben  Sag  blau  gefärbt  wirb. 
Macr;  bem  SMaufarben  wirb  bie  SBaare  im  fcfywefelfaüren  83abe 
gefäuert,  gut  gereinigt/  in  einem  Reißen  SBafferbabe  burcfcgenommen, 
wieber  gut  gewafdjen,  aufgefangen  unb  abgetrocfnet.  #ud)  hiefür 
müjfen bie  £>ejfin0auf  ben  £rurf wallen  oer^ältntßmäf  ig  tief  gravirt  fein. 

(Beiße  SKefervage  für  ben  2Öal$enbrucf  C). 

gür  jarten  hellblauen  ©runb  mit  weißen  giguren  wirb  naty 
flefenbe  9tefer»e  wwenbet: 
€6  werben  1  $funb  frnjrallifirteö  effigfaure*  Kupfer 
2  ^funb  ?IIaun/  unb 

2  $funb  Äupferöitriol  in  14  «ü?aß  SBaffer  aufgela|t  unb 
mit  ©ummi  in  brucfförmigen  3uftanb  gebracht.  SHacfy 
bem  2>rucf  wirb  bie  SBaare  in  einem  füllen  3tmmer 
einige  Sage  aufgefangen ,  bann  in  ber  frifcrjen  feiter* 
blauen  Äüpe  D),  welcfte  gut  in  äoff  fleht,  gefärbt, 
©i«  SÖaljenbeffinl  fefcen  eiue  angemefiene  tiefe  ©raoirung  ooraua. 


Digitized  by  Google 


400 

2>ie  übrigen  ®c$u&paften  für  2Beiß  ftnben  jt<$  bei  jebem  «gen« 
t£ümli4>en  gabrifationöartifel  eigene  angereiht  vor. 

3  weiblau  unb  $w  ei  grüne  £  ru  cf  f  abrif  ate. 

gür  jweiblau  gemuflerte  (Ealicowaare  o£ue  weife 
Dbjefte  wirb  mit  «Heferoe  für  Dunfelblau  gepoppt,  bann  ounfel* 
blau  gefärbt/  gut  gereinigt  unb  bie  ®aare  audgewunben  noc^  gang 
feucht  in  einer  ber  £eiterblauen  Äüpen  mit  einem  3uge  oonl%biö 
3  Minuten  gefärbt,  je  naa)bem  man  bie  hellblauen  giguren  geller  ober 
buufler  ju  ^aben  münfd}t. 

Sin  fcfjdned,  aber  weniger  Dauerhafter)  hellblau  in  bunfelblaurm 
©runb  wirb  öftere  aucr)  baburcfc  hergeftellt,  oa8  D,<  weißen  giguren 
in  bunfelblau  gefärbter  Saare  mit  blaufaurem  <£ifen  gebläut  werten, 
woburcfr  eine  me&r  tnd  Violette  jledjenbe  Nuance  ergtelt  wirb,  hier- 
für bereitet  man  eine  (Eompojltion  au$  6  $>funb  9>ariferblau  unb 
6$>funb  gewöhnlichem  &ertinerbfau,  welche  fein  gepulvert  mit  6  9S)?afj 
flüffigem  boppelten(E^orgiun  jur  homogenen  Sttajfe  angerührt  werten. 

3um  »lauen  werben  6$funb  biefer  (Eompofiticn  mit  3 *4 ^>f unb 
flüffigem  <Er;lor$inn  angerührt,  bann  30  9D?afj  SBajfer  hinjugebracfei, 
ber  blaue  Ciquor  burcfj  Ceinwanb  paffirt  unb  bieSBaare  auf  berOrun* 
birmafdjine  tamit  imprägnirt.  2>ie  imprägnirte  SÖaare  wirb  in  eine« 
temperirt  erwärmten  3immer  abgetrocfnet,  bann  im  gluffe  einigemal 
gefcfyweift,  zweimal  leiert  überbrofcfyen,  wieber  gefc^weift,  unb  burcfc 
Ceimauflöfung,  wie  ee>  bei  ben  meifien  bunfelblauen  ^rucffabrifaten 
ber  gaü  ift,  ein  Hppret  gegeben  unb  in  freier  Cuft  abgetrocfnet,  weil 
biefe  SMäuung  nacty  bem  SBäjfern  fein  warmed  2lbtrocfnen  oertrogt. 

3weiblau  mit  weisen  Dbjeften  wirb  bargejleUt,  wenn 
bie  SKeferoe  für  £)uiifelblau  aufgebrucft,  bann  bie  SBaare  in  ber  ^D*' 
blauen  93itriolfüpe  D,  ober  ber  3>erlfüpe  G  h*Ublau  gefärbt,  auf  Dem 
Stammen  abgetrocfnet,  SReferoe  wieber  auf  hellblau  gebrucft  unb  bie 
SSBaarein  ber  bunfelblauen  B  Äüpe  auagefärbt,  narf)&er  im  föwefel 
fauren  »abe  abgezogen  unb  im  gluffe  gut  gereinigt  wirb. 

3  w  e  i  g  r  ü  n  e  2)  r  u  cf  w  a  a  r  e  wirb  erhalten,  wenn  bunfelbloue 
mit  weißen  Dbjeften  verfe^ene  SBaare  jweimal  nad)  einanber  mit  8  ©r.  W 
flarfer  efflgfaurer  %i)oiutbe  geflößt  unb  nactj  bem  2tbtrocfnen  5  biö  6 
Sage  laug  aufge^augen  wirb.  @ie  wirb  je£t  im  glufj  einige  ©tunoen 
ang  eingegangen,  ober  burcr;  £eiße$  SSBaffer  genommen,  gut  gereiuig 
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unb  im  Cluercitronbabe  oon  lau  biö  60  ®r.  9t.  gelbgefärbt.  Huf  ein  ®tücf 
%  Galcio  von  60  (Sllen  Cdnge  reebnet  man  2  Vi  $funb  Ouercttronrtnbe . 

3um  ©rünfdrben  rietet  man  ein  laued  fBafferbab  oor,  bringt 
I  SWflg  effigfaure  3nbigoaufl6fung  £iu  ju  unb  arbeitet  baö  ®tücf  mit 
ben  £dnben  fo  lange  barin  ^erum,  biö  ed  fdjön  gleichförmig  grün  er« 
fdjeint.  ©eim  gdrben  beö  {weiten  ®tücf6  fefrt  man  wieber  %  $?afj 
3nbigoaufIöfung  jn,  unb  im  Sortlaufe  bed  gärbenö  werben  nach  SrmejTen 
noch  für  jebeö  @tücf  8B«iare  %  biö  \  9)?aß  3nbigo(iquor  genommen. 
SWad)  bem  ©rünfdrben  wirb  bie  SBaare  auf  ben  9lingpfar)l  gefehlagen, 
jweimal  gut  [auögcwunben  unb  in  einem  mdßig  erwärmten  3immer 
abgetrocfnei/  welches  nicht  &u  $eij;  fein  barf,  weil  fonjt  bie  garbe 
matt  erfd^eint.  Sflacr)  bem  ?lbtrocfnen  i|l  bat)  gabrifat  fertig  unb 
faun  burch  bie  Appretur  für  ben  SGafauf  hergerichtet  werben. 

&  u  n  f  e  1  b  I  a  u  e  r  ©  r  u  n  b  mit  grünen  u  u  b  w  e  i  $  e  n  8  i« 
gureu.  2)iefe0  Drueffabrifat  erhielt  in  gnglanb  feiue  (Sutfte^ung; 
eö  würbe  unter  bem  Manien  ©aterloo  in  ben  J?anbe(  gebracht, 
weil  feine  (Srftnbuug  gerabe  in  biegpoche  biefer  benfwürbigen  ®chlad)t 
fiel.  3»  ben  erjteti  beiben  3ar)rjer)enben  bebiente  man  ftc^  $um  ©elbfdr« 
ben  audfd^(tc0(id^  nur  beö  ©auö/  unb  ging  erfl  in  fpdterer  3eit  für 
bie  2>ar|lelfung  ber  gelben  garbe  jur  Cuercitronrinbc  über,  welche 
nachher  in  ©rün  uerwanbelt  wirb. 

Um  biefeö  Drucf  fabrifat  mit  ©au  bar$uf!eUen,  wirb  bie  ©aare  mit 
SBetfipapp  gebrneft/  bann  in  ber  falten  3«bigorüpe  bunfelbau  gefdrbt, 
burch  dauern  im  fchwefelfauern  ÄJabe  möglichflgut  von  ber  @cr)ujpajle 
gereinigt/  bann  effigfaure  $!>onerbe  eingebrucf't,  im  Äu^fot^babe  abge* 
jogen  unb  gut  gereinigt.  (*ö  werben  jefct  für  15  @tücfe  %  breite,  45 
*  (SUen  fange  dalko,  60  3>funb  guter  ©au  abgeformt  unb  bie  ©aare 
in  bem  ©aubabe  auf  gewöhnliche  ©eife  gelb  gefdrbt. 

SBettu  ©rünen  wirb  bie  gelb  gefärbte  ©aare  nafi  in  einer 
SÖanne  mit  ijafpel  uerfi^ai,  gtücf  für  0tü<f  einzeln  gefdrbt.  2)aö 
grünenbe  Söab  heftest  in  faltem  ©oflVr,  welchem  oerhältnijjmdfHg  efftg* 
faure  3"&ia,oauflöfung  jugefe^t  wirb.  3"  biefem  Söabe  hafpelt  man 
bie  ©aare  forgfdltig,  breit  auöeinanberger)alten/  fo  lange  r)in  unb  wie* 
ber,  biö  ber  %on  ber  garbe  erreicht  iß,  weichet)  burch  ein  2%  biö 
breimaIigedJ?in<  unb  ©ieberjiafpeln  erfolgt  fein  wirb.  «flach  jebem  eüt-- 
iflnen  @tücf  fefct  mau  bem  SBabe  wieber  neue  3»bigoauflöfung  ju  unb 
fä£rt  bamit  fo  lange  fort/  biö  bie  ganje  Partie  gefdrbt  ijl.  Ober  ber 
gärbewanne  i(l  ein  Hueringepfa^l  angebracht,  auf  welken  bie  ©aar* 
u  26 
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aufgefdjlagen  unb  auögewunben  wirb,  um  bie  ablaufenbe  gluffigfrit 
ber  2Banne  wieber  $u$ufii$ren. 

X)ie  grungefdrbte  »aare  o$ne  weiße  giguren  wirb  im  glujfe 
jweimal  t/in  unb  r)ergefd)Weift,  aufgesogen,  gewunben  unb  im  &d)at; 
trn  abgetrocfnef ;  ftnb  hingegen  and)  weiße  Objefte  in  bem  ©efftn  vor« 
(anben,  fo  befeftigt  ftci>  bie  blaue  garbe  nur  bo,  wo  fte  mit  ber  gelben 
©rün  bilbet,  ba$  nur  locfer  eingefd)lagene  fclau  in  ben  weißen  ©teilen 
muß  jebod)  burd)  ein  etwa«  längered  ©afdjen  oollfldnbig  befeitigt  wer- 
ben,  bamit  ba$  SSBeiß  Mar  jum  «öorfebein  fommt.  SßBcnn  bie  grüne 
garbe  ju  gelb(icr)  unb  nid)f  infeufio  genug  erfdjeint,  reicht  man  nod) 
eine  ^ßafTage  im  cffigfaurcir  ^nbigobabe,  wonad)  wieber  gewafd)en 
wirb,  ffiirb  flatt  im  SBau-  im  Cuercitronbabe  ©elb  gefärbt,  fo  maf 
bad  gärben  in  (roherer  Temperatur,  al$  ed  beim  gewöhnlichen  (Selb 
färben  mit  ber  Cuercitronrinbe  gefdjiefct,  oerriebtet  werben,  weil  H6 
weniger  bauerfrafte  Ouercitrongelb  oon  ber  t>orwalienbeu  Satire  ber 
efpgfauren  SnbigoouftöMg  leicht  angegriffen  wirb,  unb  ba&urd) 
nur  eine  matte  grüne  garbe,  inä  SMaue  jrect)enb,  erhalten  wirb.  21m 
beften  eignet  ftd)  $nm  ©r  tl  n  en  fotdjer  garbe,  eine  burcr)  Sölei$ucf<r 
moglid)il  jerfeftte  fdjwefdfaure  3nbigoaufI6fung  ald  efftgfaurer  3n 
bigo,  ober  nod)  fixerer  bie  fdurefreie  Üappentinftur. 

Die  Sbafid  $ur  fcinbung  beö  2Öau*  ober  Cnerci(ron»q>igmenl« 
für  bie  2)arjleüutig  ber  gelben  garbe,  wenbe  id)  in  nad)(le£enber  3"; 
fammenfejjung  für  ben  Drucf  an  : 

7  95?aß  efjtgfaure  $£onerbe  9  ©r.  »£.  unb 

2  Sfttaß  Ouercitronabfub  (von  16  Cot£  Üuercitronrtnbe)  werben  mit 

2  $>fuub  2Beijen|ldrfe  unb 

%  $funb  SSBeijenme&l  brucfredjt  oerbieft. 

(S$  lajfen  fia>  aud)  fd)one,  bem  Huge  gefällige  Drucffabrifate  in 
b  u  n  fei  blauem  ©runbe  mit  Orange  unb  weißen  gigu* 
ren  erreichen,  wenn  ba$  mit  2Bau  ober  Ouereitronrinbe  gefärbte 
©elb,  flatt  ed  jn  grünen,  tu  einem  Ärappbabe  me£r  ober  weniger  |>ccr> 
gerottet  wirb.  Surcr)  biefen  SSBeg  &abe  id)  befonber*  dd)t  gefärbte 
STOeuMe*Äattune  in  bunfeiblauem  ©runbe,  mit  flarf  marfirten  Orange» 
giguren  unb  weißer  JJeroorJebung  bargeflellt.  0$ne  oorfceriged  ©elb- 
fdrbcn,  im  bloßen  Ärappbabe  be^anbelt,  wirb  flatt  Orangefarb  ein  feu< 
rtgeftSXotß  im  bunfelblauen  ©runbe  $eroorgebrad}t,  weld}ed  »orjugdtf 
lebhaft  erfcfyeint,  wenn  man  ber  efftgfauren  ${wn*rbe  etwa*  3innfolj 
jufefct  unb  im  ©aranetnbabe  fdrbt. 
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2>unf  etblaue  gabrifate  mit  djromgelber  2fiid* 

a  r  b  e  1 1  u  n  g. 

©unfelbtau  gefärbter  3n^td°drun^  mit  Weiterem 
golbgetben  gtgu  renbr  ucf ,  würbe  juerjl  in  ber  Äattunfabrif 
von     alter  <£r um  in  Soruliebanf  bei®la$gom  im3at)rl824  bar* 
gepeilt.   <£$  fanb  bie  Sr$eugung  bief^ö  gabrifated  furje  3*i*  barnaefc 
au$  (Eingang  in  einigen  3)rucf treten  beö  (Sontinentä,  von  wo  au*  ed 
jtet)  nad)  unb  nact)  bnrdj  alle  inbujtrielle  Pdnber  ber  SBelt,  tt)ti(6  mer)r 
t^eild  weniger  Verbreiter  t)at.  ©eine  Darjrellung  grünbet  ji<$  barauf, 
eine  3Meifaf$  entr)altenbe  dteferve  aufjubruefen,  welche,  wie  bieSReferve 
für  SBeij},  beim  ^Mattfarben  bad  <gtufd)lagen  beo  3nbigoliquibumd  in 
ber  falten  Äüpe  nidjt  allein  abgalt/  fonbern  attd)  bttr$  nacfcberiged  SKei* 
nigen  in  SBajfer  unb  ?Ut$färben  int  bovpel  ctjromfauren  Äalibabe,  aud> 
biejenigen  Stellen  iutenfiv  gelb  jtt  färben  vermag,  welche  mit  ber  8Mei* 
fal^-Steferve  vor  bem  ißlaufärbeit  bebrtuft  ivurbeu.   3m  d)romfauern 
Äfllibabc  verbinbet  ficr)  nämliet)  bie  (£r}romfdure  mit  fem  2Meifal$e/ 
weldjeö  bie  gafer  $urütfger)alten  t)at,  wobtirct)  fiel)  cbroiufauree  fclei 
bilbet,  bad  mit  ber  ^aunnvoKfafer  verbunben,  ald  gldu$eub  gelbe 
garbe  juruef  bleibt. 

?(ud)  in  biefem  Srmffabrifate  bot  fict)  mir  viele  3at)re  r)inburc$ 
Q}elegeni)eit  bar,  mit  bem  betfen  Erfolg  &u  arbeiten ;  id)  werbe  bar)er 
mit  Umgebung  bcrjenigeir  «Borfd)riftett  unb  93erfabrungöarten,  meiere 
in  ben  Cer)rbud)ern  angegeben  (inb,  mid)  barauf  befcfcrättfen,  ba$  ju» 
verläfft ge  eigene  93erfabren  für  bie  praftifdjere  ?ludtibting  $u  geben. 

@ut  gebleichte  2Baare,  meldte  11  ad)  ber  letzten  ©äureoperation 
möglicr)ji  gereinigt  unb  nid)t  warnt/  fonberu  im  Schatten  abgetrorfnet 
werben  mufir  wirb  mit  nactylebenber  SMeireferve  für  ©elb  $tt  er$ie- 
lenbe  giguren  bebrueft. 
(£0  werben 

8  ?otb  ©rünfpdit  mit 
Vi    SRafj  (Ejfig  12®tunben  laug  geweicht/ 
2 V»         SBaff**  werben  in  einen  fupfernen  Äeffel  gegeben, 
barin  ber$Kei£e  nad)  über  bemgeuer 
8  Sotb  Tlfaim 
4  9>funb  Äupferi'itriol 

2  $funb  aMei$ttcfer  gelöjt,  bann  ber  geweichte  ©rüufpan  t)in- 

£ugebrad)t,  wonad) 

6V2  9>funb  geflogene  weifje  ^feifenerbe,  aldbann 

26  * 
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2%  9>funb  ® ummi/  welche  $uvor  in 

1  9tfa|j  ÜßajTer  gelöjt  werben ,  zugegeben ,  über  bem  geuer 
t)eig  geniae&r,  vom  geuer 

5  <pfunb  fcr)wefelfauredaMei  eingerührt,  unb  nod)  »armburct 
Peinwanb  paffirr. 

£nd  fcr)wefelfaure  25(ei  fann  bereitet  werben/  wenn  16  $funb 
©fauberfalj  in  einer  gehörigen  Sftenge  ©ajfer  gelöjt,  burcr)  18  $funb 
fcleijucfer  $erfc£t,  unb  ber  wetfjaefdUre  Oiieberfcrjlag  mit  ©afffrfo 
lange  auSgefüfjt  wirb ,  bi6  aller  ®aligefcf)macf  verfefewunben  ffr.  3n 
folgern  3"ftanbe  wirb  baö  fcrjwefelfaure  ÜÖlei  in  teigartiger  gorm  für 
ben  ©ebrauet)  verwenbet.  S£ei  folcfcer  3frf?|)vng  f an it  bie  obenflet)enbe 
glüjTigfeir  burd)  $3erbunften  unb  Ärnjiallipren  auf  ejTigfatireö  Patron 
verarbeitet  werben. 

3n  ben  5(attunbru(fereieu ,  ober  aucr)  benjenigeii  SOBerffiätten, 
wo  ejfigfaure  $r)onerbe  burd)  3^r|V^uug  eeö  Maund  mitteilt  SMeijiufer 
bewerftfeUigt  wirb,  ert)alt  mau  alrt  SRieberfcfcfag  fcfjwefelfaureö  Ä3Irt 
gebilbet/  welebed  mit  SDBajJer  auögefüflt,  ganj  biefelben  2)ienjre  leitfet, 
wiebaöburc^  <&lauberfal$  unb  3Mei&iufer  fcargejteUte  fcfywefelfaure&lei. 

£)ie  mit  ber  t&leifafjreferve  in  einem  temperirten  tfibeitcty'mmer 
gebruefte  Saare,  wirb  nactjbem  fte  gebrueft  ijt,  $ufammengelegt  unb  5 
bie  6  Sage  in  einem  nid)t  ger)eijten,  niet)r  feuchten  als  troefenen  Sa- 
nier, oor  (Sinwirfung  ber  &onnetiftrar)(en  bewahrt,  bann  in  einer 
leisten  3nbigofüpe,  weld?e  gut  inÄalf  jier)t,  ber  gleichförmigen  @runb: 
färbe  wegen ,  ein  biö  $wei  3üge  /  Kben  3ug  jh  5  Minuten  gegeben/ 
unb  bann  erft  ber  beliebige  mittet'  ober  ganj  bunfelblaue  Orunb  in 
ber  Ätipe  B)  gegeben,  welebe  ebenfalls  gut  in  Äalf  jterjen  mujj. 

9?acf)  bem  SMaufdrbm  unb  gdn$licr)en  «8ergrüunen  wirb  bie 
SÖaare  eine  &tuube  fang  in  g(n|j  ober  eingegangen,  zweimal 
wor)I  uberbrofcr)en  unb  gefdjweift,  biet  bie  gebrückten  Stellen  tveiH, 
unb  bad  ablaufenbr  SBafier  nid)t  mef)r  gefärbt  erfd>eint,  weil  ber 
©lang  ber  fdjönen,  vollen,  gelben  garte  von  eiuvr  guten  SKetnigung 
vor  bem  ©elbfarbeu  abr)än:iig  itf. 

©elb  färben  ber  SCBaare.  Jjierfür  wirb  eine  3Banne  mit 
Jpafpel  verfemen  %  voll  mit  ©affer  gefüllt,  unb  bad  »ab  mit  fo  oiel 
boppel  eferomfaurem  Äali  gefpeifl,  a(6  für  $wei  @tüefe  Saare  ju 
färben  in  SKecr)nung  fommen.  £)iefeö  Sßab  barf  nur  mit  äugerjt  wenig 
0ct)wefelfäure  angefäuert  werben,  bamit  jlcr)  feine  (£r)romfaure  an«« 
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fdjeibet,  welche  jerjrörenb  auf  bie  tnbigoblaue  ©ritnbfarbe  einwirft 
unb  biefelbe  matt  iinb  unfdjeinbar  machen  würbe. 

Auf  ein  edjocf  %  breite  52  biö  54  einjelne  J>aldtud>el  eiltet' 
tenbe  SBaare  reiben  10  ?ot£  (foromfaured  Sali  unb  1%  Cot&  englifd)e 
Ödjwefelfdure  au$,  ein  fd)öned  inteufioed,  feurige«  ©elb  gu  erjielen 
Sern  SOBatferbate  wirb  beim  Anfangt  beä  Järbend,  gttm  3nfe$en  befl 
fetbeti/  20  Cot&  cr)romfaured  Äali  unb  4  8otb  ®rf)wefelfdure  gerenkt 

SWacfj  bem  Järbon  jebed  einzelnen  £  rfjocfed  Sudeln/  werben  wieber 
lOCotfr  cftromfauredÄali  unb  1%  Üoi$  ®d)wefelfaure  $ugegeben,  unb 
aufbiefeSBeife  mit  Serben  fortgefahren,  afflSöaare  ju  färben  iß.  »eiiu 
testen  511  fdrbenben  ®tucf  SBaare  wirb  fein  Material  me$r  jugefe&t, 
foubern  bad  $5ab  batnit  audgefdrbt  unb  crfd>öpft. 

Sur  %  breite  60  wiener  (Elim  fange  Qalico,  werben  auf  ein 
®tii<f  uur  8  ?ot£  djroiufaured  Äali  in  tfuwenbnug  gebraut.  £)a$ 
cfcromfaure  Äali  wirb,  e&e  e*  bein  Sarbbabe  Atigefept  wirb,  $uuor  in 
föajfer  flelöit;  aud)  ijl  ed  gut  bie  €>d)wefelfdure  oor  ber  Sierwenbung 
mit  ifyrfm  vierfachen  ©ewid)t  SBajfer  hli  wrfcfrwdcfcen,  unb  beim  3u< 
f&en  baö  Sfcab  gut  burefc  einanber  {u  rubren/  e£e  man  $u  färben 
anfangt. 

£)ie  {ii  fdrbenbe  2&aare,  erhält  über  ben  ipafpel  f)i\\  unb  wieber* 
laufenb,  babei  breit  cuöeinanöer  gehalten ,  fo  viel  teuren  /  biö  bie 
Jarbe  fd)en  gelb  gefärbt  erfeftetnr,  weldjeS  gewöhnlich  fd)ou  in  »ier 
doppelt 011  reu  erreicht  fein  wirb,  wonad)  jie  auf  ben  SHingpfabl  gefchla-- 
gen  unb  auögewunben  wirb,  bamrt  bie  ablaufende  gliljfigfeit  in  bie 
3*rbwaiine  jurfiff  fließt. 

9?ad)  bem  färben  bringt  mau  fie  gleich  in  Sluß,  fchwrift  gut, 
lapt  einmal  uberbrefcheii,  fchweift  wieber,  winUt  aus,  unb  troefnet 
im  Schatten  ab. 

3Benu  in  einem  lauwarmen  d)romj\uiren  Äalibabe  gelb  gefärbt 
wirb,  unb  feine  reine  SMeicrjwaare  bafür  uerwenbet  worbeu#  fo  er 
febeint  ber  blaue  ©runb  burd)  bad  jurucfbeljalfene  chromfaure  Äali  äf' 
terd  etwad  mibe ;  um  biefem  &u  begegnen,  wirb  bie  nad)  bem  Sdrben 
rein  gewafchene  SBaare  in  einem  falten  d  11  §  e  r  fl  fchw  ad)  fdu- 
er  lieben  faljfauren  SÖaflcrbabe  burdjgenommen,  unb  oon  ba  wieber 
gut  gewafefeen.  Daö  fd)wad)fduerlid)e  Sßafler  $ie(>t  bad  eingefchlagene 
S&romfali  ab,  ber  ©runb  erfd)eint  rein  blau,  o&ne  baß  bie  gelben  gi- 
guren  in  i^rem  Sarbenglanj  alterirt  werben. 

2>unf  elblauer  Örunb  mit  ^ellb  lau  em  unb  gelbem 
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gigurenbrucf,  würbe  juerft  im  3*&r  1826  in  ber  2)rucferei 
von  gort  93  rotier  6  unb  (Eomp.  gu  Dafenfjaw  in«  Ceben  geru, 
fen.  &ie&arfre(Jung  bejfelben  grünbet  ftchauf  ba$felbe9>rin$ip  wie  fcie 
bed  Vorigen,  nnb  fann  auf  zweierlei  SBege,  je  nach  ber  Sa$l 
ber  ©effinö  auflgefü^rr  werbe». 

Einmal,  bei  SRujtern  wobei  ©elb  nur  in  ^eObfau  angebracht  ijl, 
hierfür  wirb  bie  SEBoare  mit  ber  SKeferue  für  SEBeiß  gebriteft,  bann 
bunfelblau  gefärbt/  gereinigt  unb  abgetroefnet.  3n  bie  weißen  partim 
wirb  nun  f&leifat&referoe  für  bie  gelben  giguren  eingebrneff,  in  ber  $ei* 
terblauen  Äüpe  C  bie  weißen  ©teilen  hellblau  gefärbt/  unb  in  allen 
übrigen  Manipulationen  gan$  wie  vorhin  operirt. 

©ad  anbere  Mal;  bei  SWuflem  in  welken  jugleid)  GMb  in  tan- 
fei  unb  hellblau  angebracht  itf.  $ei  berartigeu  X)rucffabrifaten  wirb  ju* 
erjt  bie  iöleifaljreferoe  aufgebrüht/  aläbann  bie  SSBaare  t)eUblau  ge» 
färbt/  auf  bem  ®ternra£mrn  abgetroefnet/  forgfälti.i  abgenommen, 
unb  nun  «Referoe  für  SSBeiß  eingepaßt/  nadjge^enbä  bunfel--  ober  Ä6 
nigSblau  gefärbt.  Da,  wo  bie  weiße  SKeferoe  hellblau  bentyt,  bleibt 
hellblau  gefd)ü$t/  wä^renb  ba,  wo  fte  auf  bie  Söleifaljreferoe  fällt, 
biefdbe  in  i$rer  SBirfung  nicht  flört. 

3n  biefem  £>rucffabrifate ,  fann  auch  noch  SBeiß  für  Üuöfa)atti' 
rnng  ber  Sftufler  angebracht  werben/  wenn  SKeferoe  für  SßBeiß,  und 
fcleifafjreferoe  für  @elb  ,  jugleich  gebrueft,  bie  SSBaare  bann  Jjellblan 
gefärbt,  auf  bem  Scannten  abgetroefnet,  nach&er  noch  einmal  weife 
SHeferoe  eingebrueft,  bie  SßBaare  £>unfelbfau  gefärbt,  unb  $ule£t  im 
fauren  chromfauren  Äalibabe  bie  gelbe  garbe  entwicfelt  ivirb. 

&ei  biefen  2lrtifeln  wirb  nach  ferm  £unfelblau  färben  abgerrc£ 
net,  unb  um  bie  weiße  SKeferoe  $u  entfernen,  bie  2Baare  iu  einem 
leisten  fchwefelfauern  83abe  burchgenommen,  iu  gluß  eingegangen, 
nicht  all&uftarf  gereinigt,  iu  einem  fubt)eißen  $ottafcr)en*  ober  @oca- 
babe,  welchem  auf  100 <pfunb3Bajfer  2V2q>funbq>ottafche  ober§oba 
$ugefe$t  wirb ;  jtücfweife  bei  5  einfachen  Touren  pa^irt ,  im  glujf* 
gefchweift  unb  julejjt  in  einem  boppelt  chromfauern  Äalibabe  ot)ne3"' 
fafc  irgenb  einer  @äure,  bei  50<3k.9(.  SEBärme  gelb  gefärbt. 

(*ö  ifl  rathfam,  wenn  für  tae)  fclaufärben  ber  gabrifate  gut  i« 
äalf  (tehenbe  Äupen  oerwonbet  werben;  auch  fchabet  ed  nicht,  w«n 
oberflächlich  ein  wenig  aufgerührt  wirb,  um  bad  Äüpen  liguibum  etwa* 
trüblich  in  Hnwenbung  $u  bringen,  woburch  bie  SHeferven  weniger  ange» 
griffen  werben, 


Digitized  by  Googl 


407 


£6  n  t  9  d  b  \a  u  unb  bunft  (blaue  Drutf  fabr  ifate  mit 
cbrom  orange  Aufarbeitung 

Die  Darflellungdweife  biefer  Gattung  von  Drucf:raarc,  chrora* 
orange  Deffind  in  bunfel  inbigoblauem  Grunbe  fcfrjufteUen,  bietet 
me&r  ©chwierigfeiten  im  fleten  gleichmäßigen  (Belingen  bar,  alfl  bie 
vorherige  Aufarbeitung  mit  (Selb.  2>ie  ifr  eine  (Erfindung  von  2Bal 
ter  (Er  um,  ber  fte  juerfi  im  3a^r  1830  in  feiner  berühmten  Äat- 
tunfabrif  in  Ausübung  brachte,  unb  i£r  eine  fo  bebeutrnbe2(u6be(nung 
in  feiner  großartigen  SMaufdrberri  ju  »erfchaffen  mußte,  baß  er  in 
großen  Quantitäten  einige  3a^re  (iuburcfe  ben  Meiu^anbel  ber  oran 
gebtauen  gabrif  ate,  fowofrl  im  (Ealico  alö  Süchelbrucf  in  ben  j?änben 
behielt,  weldjeö  freilief)  nur  fo  fange  bautttt,  bt$  bad  ©erfahren  auch 
anberwdrtd  befannt  unb  ausgeübt  mürbe. 

Da  nun  biefer  Drucfartifel  außer  Großbritannien,  jefct  auch  in 
ben  &attunfabrifen  bed  (Eoiitinente,  ja  felbjt  in  benen  Sftußlaab*, 
uber^anb  genommen,  unb  beffen  Darftellungdweife  aU  fein  befonbe« 
red  Gebeimniß  me&r  $u  betrauten  iji,  fann  ich  or)ne  93erlefcung  ba« 
von  meinem  verehrten  greunbe  20.  drum  mir  ju  (£nbe  ber  1830ger 
3a£re  mitgeteilte  ©erfahren,  mit  ben  eigenen  (Erfahrungen  unb 
Äbanberungen ,  welche  mir  bei  j^erjiellung  biefed  gabrifated  $u  £t)eil 
geworben ,  bor  Ceffentlicbfeit  übergeben. 

Die  mit  (£r)lorfalf  gebleichte  baumwollene  Gewebe  werbeu,  um 
baS  gleichförmige  Anfallen  ber  blauen  garbe  in  ber  Snbigofüpe  m^r 
$u  begünfrigen,  wie  bei  ben  allermeijren  blaueu  Äüpenartifeln,  tmd) 
ber  legten  Operation  im  faljfauren  fcabe,  in  eiuem  9>ottafchenwa|Ter 
auogefodtf,  um  alle  ®aure  boraud  &u  entfernen,  nachher  gut  gewa* 
feben,  im  ©chatten  or)ne  SBärme  abgetroefnet  unb  für  ben  Drucf 
hergerichtet. 

Daö  ©erfahren  oou  (Er  um,  bei  welchem  bad  euglifche  9J?aß 
unb  Gewicht  beiget)alten  würbe,  beilegt  in  folgenbem. 

fcleifal^&eferoe  alefcafid  für  Cr augef arbe. 

3n  eine  Dampfpfanne  briuge  man: 
75  $>funb  £upferi>itriol 
80  9>funb  falpeterfaured  SMei 
32  $funb  flüffiged  brenjelich  Mifaure*  fclei 
3  ©ein  Gallonen  (bie  Gallone  ju  8  9>funb  SGöajJer  angenommen) 
fchwcfelfaureö  SMei,  welche*  burch  gegenfeitige  3erfefung  oon 
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Ulann  unb  SMeijucfer  gewonnen/  unb  mit  SBajfer  gut  auögefügt 
wirb, 

5  ©allonen  SBaffer.  9Wan  erj>ifct  bad  ©anje,  bi*  bie  e>alje  auf* 

geffrfl  ftnb,  ntyrt 
48  ^pfmtb  fein  gefiebte  $>feifenerbe  ein,  unb  bringt 
8%  ©aUonen  (Summiwaffer  (oou  4  q>funb  oflinöifaem  ober  S 
3>funb  ®enegafgummi  auf  bie  ©allone)  (tnju. 
£a$  ©an$e  wirb  gut  unter  einanber  gearbeitet/  bann  burd) 
l'einwanb  paffirt,  batnit  bie  SReferoemajfe  gefcfcmeibtg  wirb,  unb  fut 
$wifdj>en  ben  Singern  gelinbe  anfuhr.  £>ie  Bleireferoe  ober  bic  ®$u&« 
pappe  muß  gan$  gefcfcmeibig  fein,  aucf)  Darf  fie  nicfct  birf  »erarbeitet 
werben,  weil  fonjl  (latt  Orange  weiße  Stellen  erfd)eiuen;  aud>  i|T 
fajl  jebed  $Menben  berfelbtn  nachteilig,  unb  bad  befle  nocfc,  wenu 
ed  ni$t  ju  oermeiben  ijl,  Sernambucf£oI$»?ibfub.  2>ie  ©rucfmöbd 
t)aben  aHe  fupfeme  Umriffe,  unb  finb  gefilmt,  bamit  fte  £inreiaV»b 
oiel  q>app  ober  SReferoe  aufnehmen  fonnen.  OTad>  bem  iDrucf  i|l  e$ 
am  beflen  bie  SBaare  nad)  2  Sagen  blau  511  färben. 

Sttlaufupen.  &  lau  färben. 

&ie  Snbigofupen  in  ber  ScMaufärberei  oon  S  r  u  m  finb  gro|e 
quabratförmige  ©efaße  oon  7  guß  $iefe,  unb  enthalten  ungefähr 
170  Äubiffuß  %lnffiatUit.  @<e  finb  angefefrt  mit 
70  9>funb  3ubigo, 
90  q>funb  (Sifenoitriol, 
100  <Pfunb  tfefcfalf. 

X)te  Hußöfung  bed  3"bigo0  wirb  in  einem  Meinen  ©efäß  oor- 
genommen ,  unb  nac^bem  biefe  erfolgt,  in  bie  mit  SGBoffer  oer^dftnif-- 
mäßig  angefüllte  Ätipe  gebraut,  lieber  bad  93er$ältniß  be$  (Eifeuw« 
triotd  unb  Äalfd  jum  3nbigo,  fagt  drum,  »wenn  ber  3nbigo  fe$r 
fc^ön  unb  fein  ijl,  mag  er  10  3>fuub  (Sifenoitriol  unb  10  $fuaö 
Äalf  für  bie  be&eicfcuete  Selige  3nbigo  me&r  erforbern,  biefed  ijl  je- 
bocfc  baä  Sftarintum.  34  war  erflaunt  gu  flnben,  baß  tfettenberger 
in  9teic(}$jtabt,  unb  ade  3nbt'ennen  <  $abrifen  Qeutfd)lanb6  unb  bed 
(Slfaffe«,  fo  oiel  ald  8  ja  fogar  4  $funb  (gifenoitriol  auf  1  $funt> 
3nbigo  nehmen.  2llle  meine  Beobachtungen  weifen  nach,  baß  irgenb 
me$r  a(d  bie  erwähnte  Cuantttdt  giftnoitriof,  ben  Snbtgo  e$er  in 
bem  weißen  ober  gelben  Suftanb  nteberfchlagen,  al$  noch  etwa* 
me£r  blauet  Pigment  baoon  auftupfen,« 
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3«m  gdrbeu  ber  orangebfauen  Sftaare  fagt  (£ru  in,  bc-- 
nu£e  id)  jwei  oerfcfcirbene  Äüpen,  eine  welker  auger  bem  angegebenen 
93er&ältnif  von  3nbigo,  (£tfenoitrio(  unb  Äalf,  no*t)  300  $funb 
«fle^falf  jugegeben  wirb,  Die*  anbere  in  tyrem  gewöhnlichen  Hnfa&e. 
23eim  SMaufdrben  wirb  bad  <£fücf  S&aare  in  ber  Äüpe  mit  vorwal-- 
tenbem  ÄalP,  nad)bem  ber  ®a£  vom  Schoben  $uoor  aufgerührt  war- 
ben, 7  93? in iitcn  lang  in  bie  trübe  glüjfigfeit  eingefenft,  nnb  von 
ba  nacfi  bem  ^ergrünen  an  bor  Puft,  in  bie  jur  £eite  ftebenbe  (eile 
Äüpe  gebraut,  in  welcher  5  3üge  jeber  3»g  6«  5  Minuten  gegeben 
werben.  9Jad)  jebem  3ug  Idjjt  man  ebenfalls  fo  lange  oergrünen. 

3 11  ber  erjten  Äüpe  mit  Ueberfchuß  von  Äalf,  Werben  bie  iblei* 
falje  tyeifwetfe  burrt)  ben  Salt  in  bafifaV*  $MeifaI$  oerwanbelt. 

Sflach  bem  BHaiifarbeii,  wenn  bie  garbe  gut  oergrünt  \ft,  wirb 
bie  SBaare  in  reinem  SBajfer  gefdjweift,  um  teil  lofen  Snbigo  wegju-- 
wafchen,  bann  in  einem  fehwefelfauren  Söabe  1  <Pfunb  ©chwefelfdure 
auf  75  $funb  SSBajfer  angenommen,  paffirt,  bie  Saare  wieber  im 
glnjfe  gefchweift,  jeboch  o£ue  in  ben  SBafcbrdbern  gewafchen  511  wer» 
ben,  nnb  jum  Orangefarben  hergerichtet. 

SBenn  bie  ®chwefe(fdure  &alpeterfdure  enthalt,  wie  ed  bei 
unferer  (englifcben)  ber  gall  ijt,  ntuf  fie  für  biefen  3wecf  burd)  einen 
3ufa£  von  4  Unsen  fcfjmefelfaurem  Sifen  in  ein  wenig  ©affer  getöft, 
gereinigt  werben. 

Ora  nge -gär  ben. 

Unfer  ©efdf  für  ba$  Sdrben  mit  (£hromfaf$  ifl  von  ©u  jeifen, 
mit  Doppelter  «Oerffeibung  < (Berufe)  für  bie Dampfeinjlrömung  (£« 
i|t  6  guß  lang,  4  gufi  breit,  unb  inwenbig  im  Siebten  4  gtij*  tief. 
X)iefed  ©efdfi  wirb  mit  bem  Äfnren  einer  Tiiifldfung  von  boppel 
ebromfaurerit  Äali,  %  ^fnnb  auf  bie  (Ballone  mit  Heftfalf  gefdttigt. 
SS  enthalt  aujjerbem  fo  oief  freien  Äalf  ald  4  cpfiwb  (nicht  me^r) 
bem  ©anjen  bed  ©efdjjed  gleich  fommen.  2)iefed  betragt  nid)t  fo  oief, 
alö  bad  SSBajfer  aufjulöfen  im  @tonbe  ijl.  SSBir  prüfen  &urrfi  bie  glüf* 
flgfeit  im  kleinen  für  bad  gdrbeu  auf  (£t)romorange,  unb  haben  für 
biefen  3wecf  immer  ein  ®tücf  mit  fcr)wefe(faurem  Söfet  prdperirten 
3eugeö  oorrdt^fg. 

2>rei  @tücfe,  jebed  @tücf  von  24  g)arb'd,  werben  auf  einen 
SRahmen  ge^dcfelt  unb  10  Minuten  in  bad  (Befdß  eingetaucht,  wenn 
e$  fo  {>eif  al«  m6gli<h  ift.  Helten  (leigt  eft^er  afd  I80@r.ga^ren^eit. 
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2n  ben  leiten  be$  ©efd&ed  ifl  fo  uid  Äalf  abgelagert,  baf  er  bie 
ipijje  abhält  burcfejubringrn. 

Sur  jebed  ®tücf  oon  */4  breite  24  g)arb'$  lange  Sßaare,  werben 
4  linken  boppelt  cferomfaureö  Äafi  burcfe  5  Un$en  2Te^fatf  neutraliftrt, 
fcinjugebracfet.  3*acfe  bem  gärben  wirb  bie  2Baare  in  SBajfergefäüen 
über  ben  i>afpel  genommen,  um  bie  abgesoffene  farbige  gUijfigfeit 
ju  famraefn,  roelije  für  ben  ferneren  ©ebraucfe  uerwetibet  wirb. 

Umdnberung  ber  Orange  färbe  in  ©elb  (£>i  dcfe  a  rge.) 

Um  einzelne  «Stellen  ber  Orangefarbe  in  ©elb  itm&udnbern,  wo- 
burcfe  X>effin$  mit  Orange  unb  gelben  giguren  in  bunfelblauem  gonö 
erhielt  werben,  bebient  man  ficfe  für  ben  ?lufbrucf  folgenber  Steferve. 

2tnfa(t  für  bie  gelbe  «Keferoe. 

(£$  werben  102  ^funb  falpeterfaureö  93lei  in 
10  ©aHonen  feeipem  2Ba(jer  gelojl 
80  <J>funb  Platin  in 

7  ©atlonen  feigem  ^Baffer  getotf,  beibe  Kufiöfungen 
}ufammeu  gegoffen  unb  gut  gerührt. 
£>ie  3uflöfung  bilbet  falpcterfaure  $t)onerbe  mit  wenig  21(aun, 
unb  jeigt  nacfe  Swabbelä  JJnbrometer  44  ©r.  ober  1,22  fpe^iftfcfeed  ©e* 
wicfet.  @ie  wirb  mit  &ajfer  auf  28  ®r.  $wabbef,  ober  1,14  fpriififfe« 
©ewtcfe t  für  b<n  ©ebraucfe  gefleUt 

Steferoe  für  ben  tfufbrucf. 

4  ©allonen  flnfafc  28  ©r.  Swabbel,  werben  mit 
12  ^pfunb  feinen  2Bei$eume$l  oerbicft 
1  ©aUonne  ©ummitragant  SBafler  (auf  bie  ©allonne 
3/4  $funb  Tragant)  zugegeben  unb  laugfam  {ufammeit 
»erfocht.  n 
2>ad  geuer  barf  triefet  $u  \tatt  fein,  weit  fonft  bie  falpeterfaure 
£&onerbe  jerfefct  wirb. 

£)  u  n  f  e I  b(  a  u  e n  ©runb  mit  hellblauem  unb  eferom- 
orange  gigurenbr  uef,  ftellt(£rum  auf uacfejle^enbe  Seife  bar. 
(£r  brueft  juerjl  bie  »leifaljreferoe,  färbt  bann  bie  SÖaare  feellblau, 
agt  auf  bemSHa&men  abtrocknen,  bann  folgenbe  für  Jpellblau  fcfeüjjenbe 
Keferoe  einbruefeu  : 

41/,  9>funb  Äupferoitriol  werben  in 
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5  hinten  (5  tyftmb)  ©affer  gelojt, 
4  «pfunb  9>feifeuerbe  unb  $ulefct 
4  hinten  ©ummimaffer  hinjugerührr. 
9?a<$  bem  (Sinbrucf  tiefer  SRefttve  färbt  man  buufelblau,  wäfcfct 
unb  fäuert  wie  oben,  färbt  djromorange,  trotfnrt  bie  SÖaare  üb,  unb 
paffirt  biefelbe  fo  fange  afö  nötfcig  wirb,  burefr  bie  folgenbeBuflofung, 
welche  (£rum  Difc&arge  Liquor  nennt, 
60  ©ollorrnen  SBaffer         |  warben  gut  uutereinanber  gerührt, 
1  OaOonne  ®d}mefelfa'ure  ?  biö  auf  90  ©r.  ga^ei^eit  erwärmt, 
5  9>funb20eo^3«cferfdure)  unb  bie  SBaare  im  Äaften  mit  «Hollen 

verfemen  burdjgenotnmen,  im  glutf* 
gefdjweift,  unb  naa)  biefer  Operation 
no$  einmal  im  Orangebabe  gefärbt. 
Sie  Operation  be$  dauernd  ijt  nothwenbig,  um  bie  blaue  garbe 
wegzunehmen,  welche  fid)  auf  ber  SMeifaljreferve  fefrgefejt  ^at,  unb 
um  iugleicfo  baö  Äupferfalj  ju  befeitigen. 

3$ J>abe  ^rumö  ©erfahren,  ber  mir  gu ©ebote (te^enben »lau« 
färberet  anpaffenb,  auf  nad^jle^enbe  SBcife  abgeänbert,  um  in  fonigd» 
ober  bunfelblauem  ©runbe  weifen  unb  orangefarbigen  gigurenbruef 
barjuftellen. 

£>ie  mit  Qtylottalt  gut  gejrieicfcie  SßBaare  wirb  nad)  bem  faf$* 
fauern  Söabe  unb  Saften  in  ben  Safäräberu  in  g>ottafd>enwaffer 
4  ®tunben  lang  anegefodjt,  rein  gewafd)en  uub  im  ©chatten  abge; 
troefnet.  gür  ben  weißen  gtgiueubruc?  bie  jHeferoe  für  X>uufelblau, 
für  djromorange  ObjeFtc  hingegen  folgenbe  £teifal$refeu>e  eingebruefr. 


Sie  ®al$e  werben  ihrer  Reihenfolge 
nad)  in  ber  gluffigfeit  gefcrjmoljen, 


3*/4  <pfunb  Kupfervitriol 
4  ^>funb  falpeterfaureö  2Mei 

1  <gpfunl>  20  Coft)  ItqtitDeö  r>oljr  ^  unt>  nacf>  ber  tfuflofung 
faured  iölei 

17b  SöflfT" 


7u       fd)wefelfaured  fclei  in  Seig« 

form,  bann 
474  $funb  ^>feifenerbe,  unb  $ulefct 
2%  SO?a0  ©ummiwaffet  eingerührt, 
bann  burefc  tfeinwanb  paffirt« 
£a«©ummiwajTer  muf  von  foldjerGüiifijtenj  fein,  ba&  biefclei- 
faljreferoe  nid)t  $u  bief,  fonbern  für  ben  £>rucf  gan$  gefci)tneibig  er* 
fdjeint,  unb  (icft  beim  Srucfen  leid)t  vom  «Wobei  löjr. 

X>\e  Sölaufiipe  mit  überf d> uf f ige  ni  Äalf,  in  weiter 
bie  SÖSaare  ben  erjlen  3ug  tult>e  erhält,  wirb  mit 
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12  9>funb  i&engal  ober  3<WA"3Hbigo, 
18  g>funb  (Sifenoitriol, 

24  g>f«nb  2lefc£alf  nach  gewöhnlicher  ?irt  angebt,  ttub 
nachbem  Die  ttuflofung  in  bie  Äüpe  gebracht  worben, 
berfelben  noch  56  $funb  2tefcfalf  jum  »rei  gelöfd)t 
hinzugegeben  unb  bad  ©an$e  gut  burchetnanber 
geniert. 

£  i  e  &  l  a  u  f  ü  p  e ,  in  w  e  l  et)  e  r  im  gelten  £  i  q  u  i  b  n  m 
gefärbt  wirb,  entölt 

18  q>funb  ifcengal-  ober  3aoa*3nbigo, 
24  9>funb  (Jifenoitriol, 
27  ^fimb  Äolf. 

£ettu  Sblaufdrben  erhält  bie  S&aare  in  beräiipe  mit  überfd)üf|l. 
gern  Äalf  einen  Bug  t»on  7  Minuten  in  bem  jiioor  aufgerührten  trü* 
ben  Snbtgoliquibum,  unb  nach  10  Minuten  langem  SSergrünen  werben 
bie  übrigen  fünf  3üge,  jecer  ;u  6  Minuten,  in  ber  gur  &eite  fie&enbcn 
abgeftanbenen  hellen  Äüpe  gereift,  wobei  nach  iebem  3"ge  5  Minuten 
Seit  (lim  SSergrünen  geladen  wirb.  2>ie  SSBaare  wirb  nach  bem  2Mau-- 
färben  im  gluß  gefchweift,  ohne  nachher  weber  im  SOSafchrabe  gewa* 
fchen,  noch  überbrofehen  &u  werben,  unb  in  einem  feilten  fchwefelfauren 
£3abe,  in  einem  SSerbältnifjoon  einem  Coth  falpeterfäurcfreier  ^chioe* 
felfäure  $u  21/,  q>funb  SÖBatfer,  3  einfache  Touren  über  ben  £afpel 
laufenb  gegeben,  um  bao  £upferfal$  weg$ufrhaffen,  abermald  im  Stoffe 
gefchweift  unb  $um  ©elbfärben  gebracht;  ober  man  fann  (ie  auch  ^4 
bem  fchwefelfauem  S5abe  unb  Schweifen  im  SBaffer  burd)  eiu  trübe* 
Äalfmilchbab  nehmen,  woburd)  mehr  bafifeheö  3Mfifal$  gebildet  wirb, 
bann  gut  fchweifen  unb  hernad)  gelbfärben. 

2>aö  ©elb  färben  ber  2Baare  wirb  in  einem  Äeffel  ober 
einer  ©ampfjtanoe  über  ben  ipofpel  h'u  unb  wicoerlaufenb  bei  50  ®r.  9?. 
SSßärme  oerrichtet.  9)?an  fe£t  bem  SSBaffer  bad  aufgelötfe  boppd 
djromfaure  Äali  $u,  unb  färbt  biß  bie  garbe  fd>ön  hochgelb  $um  93er- 
fchein  gefommen  1)1,  fd)  weift  h*ruach  fo  lange  im  gluj?,  bid  beim  ?luö- 
wtnben  bad  SBajfer  flar  abfließt. 

2)ie  fchwierigfte  Operation,  bei  .weichet  fehr  aufmerffam  manipu- 
Itrt  werben  muß,  befreit  jejjt  in  ber  Umänberung  bie  gelbe  garbe  in 
Drangefarbe  $u  oerwanbeln.  (E6  wirb  hierfür  eiu  fupferner  Äeffel 
mit  JJafpel  oerfehen  oerwenbet,  welchen  man  mit  bünner  Äalfmildj 
gefüllt,  währenb  bem  Arbeiten  ftetd  fubheij  erhält. 
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Dit  SBaart  wirb  in  r in^elneit  ^tiitfen  über  ben£afpel  fo  fönen 
alä  möglid)  in  Die  fubr)ei|je  Äalfmifö  eingetrieben,  gut  untergeben, 
wieber  eben  fo  fönet!  herüber  gebrefrt,  bann  glefö  feraudgenommen, 
im  gtujfe  gut  geföweift,  bidber  anr)ängenbe£alf  abgefpült  ijl,  r)ernad) 
aufgefangen  unb  im  ®4atten  o^ne  2Barme  abgetrocfnet.  Sdngereö 
SQBetten  in  ber  Reißen  Äalfnitfö  ald  reinmal  fdjnell  f)tn  unb 
rote  b  er  ju  brer)en*,  i(i  ber  (Er&eugung  einer  fööneu,  inrenfiven 
Orangefarbe  nad)tbeilig,  weit  bie  garbe  abfallt,  ber  ©lanj  verloren 
get)t  unb  jie  matt  unb  abgerijfen  erföeint.  Die  Äalfmifö  Jterfiir  be» 
reitet  man,  inbem  frifö  gebrannter  tfefcfalf  $um  Äalfbrei  gelöföt  unb 
mit  nod)  fo  »iet  SBajfer  angerührt  wirb,  boj  eine  btinnt  äatfmifö 
tntjte^t,  weföe  abgefööpfr,  ober  burcfo  ein  etwas  biinned  Drarjtfieb 
bcm  ?lrbeit6feffel  ^gegeben  wirb/  bem  jum  befferu  Otlingen  aifö 
etwao"  wenig  cfyromfanreo  Äali  $ngefe|jt  werben  fann. 

gür  unmittelbareö  Drau  ge färben,  wie  e«  £rum  oor« 
fölägt,  bereite  id)  eine  burct)  Äalf  vollfonmieu  neutralifirte(£f)romfati* 
auflöfnng,  inbem  15  9>funb  boppdt  djromfaured  Äoli  in  40  s3J?ap 
SBafftr  gelöjl,  unb  nad)  unb  nad)  fo  oiel  gelöföter  Dünner  ?le(*falfbrtt 
r;in$ugebrad)t  wirb,  bifl  bie  Orangefarbe  gan$  oerföwunben  uub  an 
beren  «Stelle  eine  reiuföwefelgelbe  getreten  ijr.  «JWau  läßt  baö  ©anjt 
jlcr)  abfegen,  $ier)t  bie  flare  gliiffigfeit  in  ein  jur  @eite  fte^eubed  ©efäjj 
ab,  taugt  ben  $urucfgebliebenen  Äalhiieberfölag  $u  wieber&otten  Wa- 
ten auä,  unb  bringt  ba$  flare  giqtitbunt  jum  erjlcn  ?lbgufi. 

Sur  baö  gärben  wirb  eine  Äiipe  r)ergerid)tet,  bie  mit  Dampf 
erwärmt  werben  fann.  3n  biefetbe  bringt  mau  mit  verhältnismäßigem 
SBajfer  bie  neutrale  <f)romfaure  Äaliauflöfung  unb  fefct  ber  gdrbeflüf* 
jigfeit  nod)  3  biö  4  9>funD  .Hfjjfalf  $ur  Äalfmilcf)  bereitet  r)in$n.  Die 
gliiffigfeit  wirD  jmti  gärben  fub&eifj  erwärmt,  bie  blaugefärbtt 
uub  nad)  fljorförift  gereinigte  SßBaare  nod)  gan$  burdjfeucfctet  auf 
©ternra&men  gefpannt  nnb  in  bie  ßrtßtglufjtgftit  fo  lange  eingefenft, 
btd  bie  Orangefarbe  ir)ren  r)6d)jten  ©lan$  erreicht  j>at. 

SÖei  unaiidgefejjtnu  gäiben  r)at  mau  jletd  einen  Söorratr)  oou 
neutraler  Gbromfaliauflöfimg,  um  nad)  SBebürfen  bie  gärbefüpe  naefc-- 
fpeifen  ju  fönuen.  Da  bie  neutrale  eftromfaurt  Äaliauflöfung,  wenu 
eint  2tnjar)l  €tücfe  barin  aufgefärbt  worbeu,  0äure  oou  ber  Drutf* 
referoe  aufnimmt,  wirb  e$  nötjjig,  oou  3eit  511  3eit  etwaö  Äalfmifö 
ju^ugebtu,  um  bie  gliiffigfeit  in  jtetd  etwad  oorwaltenbem  &alfger)alt 
ji|  er^atteu.  3(*  Mw*  Saart  wtiter  mt&r  oraugt  $u  färbtu,  fo  fann 
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DaS  aitftgebienrt  gelbe  »ab  für  Gr)romgelb  ju  fdrben,  »erwenbet  wer-- 
Den,  wenn  b<r  neutrale  3uflanb  beffelben  bureh  JJinjubringung  einer 
geeigneten  edure  aufgehoben  unb  in  fanrered  chromfaured  Äali  vrr. 
wanbeft  wirb. 

(5d  wirb  aucr)  ei»  fchoneöCSjjromorange  in  blauem  ©runbe  er&al- 
ten/  wenn  ber  SBaare  nacr)  bem  Tfufbrucf  ber  SHeferve  für  Crange  in 
einer  ftarfen  Snbigofüpe  nur  2  3üge,  jeber  3»ig  eon  6  Ginnten,  ge- 
geben,  bie  blau  gefärbte  Sßaare  alabaun  eine  etunbe  lang  in  glup 
eingegangen,  $rrna#  ablaufen  gcloffen  unb  in  einem  Äalfmilcfjbabe 
5  «Minuten  Ungehalten  wirb,  wonach  gcwafd^en,  leiere überbrofcften  unb 
in  einem  loppelcr)romfauern  Äalibabe  bei  40  bid  45@r.&.  gelb  gefärbt 
wirb.  9?ad)  bem  ©elbfdrben  unb  Schweifen  im  ging  wirb  bie  SSBaar« 
buref)  ein  ganj  fcr;Wacr)e6  fiil^fnurcd  »ab  (380  ®ran  ©aljfdure  für 
200  «Pfunb  Saffer)  genommen,  woburd)  ba$  (T^lor,  welche  aud  ber 
@al4fdure  burcr)  bie  abgefebiebenene  (£r)romfdiire  entwtcMt  wirb,  auf 
baS  »lau,  wel<$e$  ft*  ungeachtet  ber  «Referoe  ind  SSBeiß  gefegt,  unb 
weld)e$  bad  Orange  trüben  würbe,  wirft  unb  baöfelbe  jerftorf.  Macf) 
bem  dauern  wirb  wieber  im  Sfuffe  gewafcfjen  unb  bie  gelbe  Jarbe  im 
flaren  foerjenben  Äalfwafler,  bem  eine  angemeffene  «Wenge  gelbe« 
Gr)romfali  $ugefe&t  tf>,  in  Drange  umgednbert. 

3n  granfreicr)  wirb  baö  Gr)  rom  orange  in  blauem  ©runbe  auf 
folgenbe  2ßeife  bargojtellt: 

iHtferuc  für  (S  t)  r  o  m  o  r  a  n  ge : 
2  Citer  bafifdj  effigfaurr*  »loi, 
2%  <pfunb  fafpeferfaurefl  »lei 
2  $funb  Äitpferoürtol  werben  oerbieft  mit 
3$>funb  Ghimmi  mib  1  %  $fun&  fdjmefelfaurem  »lei. 
«mit  biefer  «Keferue  bibrueft,  wirb  bie  Sffiaare  3  bis  4  Sage  liegen 
(äffen/  bann  auf  @tt*rnra$nmi  gefpaunt  unb  uor  bem  »laufdrben  in 
eine  mit  bünuer  Äalfmild)  angefüllten  Äüpe  eingefenff,  alöbann  in 
ber  Snbigofüpe  wie  gewöhnlich  Hau  gefärbt.  ttud  ber  »laufüpe  tom> 
tuen  bie  ©tücfe  in  ein  warme«  SSajferbab,  in  welchem  für  ein  ®tud 
SÖBaare  1  Polt)  fo(>feufaurcd  Marren  gelöfi  itf,  von  ba  werbeirfie  gen>a> 
fdjen  unb  per  Galicojhicf  mit  10  Pott)  boppel  cr)romfaurem  Äali  gelb 
gefärbt,  bann  burcr)  ein  ganj  febwaebe«  faljfaurcö  »ab  genommen/ 
gewafdjen  unb  in  einem  «Steffel  mit  focheub  r)eifjem  ßalfwafffr  in  bafifch 
chromfaured  »lei  oerwanbeft. 

SSBenn  in  ben  Orangepartien  gelbe  Siguret?  angebracht  werben 
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fallen,  eignen  fleh  außer  ber  fatpeterfaurrn  $t)onerbe,  bie  falpeterfaure 
Äupfcrauflöfung  ober  auch  bloße  ©alpeterfdure  gut  für  biefen  3wecf. 
<£d  wirb  nämlich  mit  2Baj[er  unb  SBeifcenjtdrcfe  eine  bicfe  fctdrcfepajte 
gefocht,  biefelbe  fort  gerüt)rt,  unb  fo  oiel  falpeterfaure  Äupferauflö* 
fung  ober  §atpeterfdure  eingerührt/  bid  eine  aufgebt  tiefte  ^robe  ba* 
von  bie  Orangefarbe  poUfommen  in  gelb  vcrwanbelt.  9?acr)bem  ber 
2)rucf  trotfen  ijt,  wirb  forgfdltig  gewdjfert. 

£>unfelblauer  ©runb  mit  illuminirter  Aufarbeitung. 

(9>ifla$-gabrifate.) 

Unter  bem  9?amen  <pifla$  wirb  ein  bunfelblauer  äüpenartifel 
uerftanben,  welcher  nach  bem  $taufdrbeu  meijt  uui  mit  Applicationd« 
unb  £ampffarben  illuminirt  wirb.  Diefef  gabrifat  erfcheint  balb  bloß 
mit  rote)  unb  gelber  garbenauffchattirung,  balb  aber  auch  in  me£r« 
farbiger  Aufarbeitung  mit  Ärapporange,  rott> ,  blau,  grün  unb 
gelben  (Sinbrucffarben ,  je  naet)  ber  2Bat)l  ber  Sejfinf. 

X>ie  rein  gebleichte  SSBaare  wirb,  wie  für  bie  meiften  JBfaufüpeiw 
arttfeln  für  baf  gleiche  Anfallen  ber  blauen  ©runbfarbe  in  einein 
^attafchenwaffer  auf  gefocht,  wobei  für  50  &tücfe  7/s  breit*  60  SEBie* 
nerSUen  lange  dalko,  10  9>funb  falireicbe  $ottafd)e  uerwenbet  wer* 
ben.  Dföan  focht  bie  SSBaare  in  ber  9>ottafct>enlauge  3  etunbeu  lang 
aud,  reinigt  fie  im  SBafchrabe  unb  troefnet  in  ber  i?uft  int  Rotten 
bei  (Entziehung  ber  &ounen(trar)(en  ab.  2Barm*f  Abtrocf  uen  muß  burch* 
aud  vermieben  werben,  weil  ein  folchef  beut  gleichförmigen  Aufallen 
ber  blauen  garbe  t)inberlid)  i|tj  aud)  r;dujtg  weiße  ober  hellblaue 
Sprengel  im  blauen  ftrunbe  jum  93orfchein  fommen 

gür  bie  weiß  fchüjjenben  Objefte  wirb  Die  weiße  «Referee  für  buu* 
felblau  gebrueff,  äff  bann  ber  SOBaare  jwei  3«gc,  jeben  3ug  $u  5  9)?i-- 
uuten  in  einer  aufgefärbten  ober  fcr>wacf)en  Äüpe  gegeben,  unb  bann  , 
in  ber  bunfelblauen  Äüpe  B)  mit  8  bif  lOSügcn,  jeben  3"9  ju  5  9}?i* 
nuten  aufgefärbt,  gemach  auf  gewöhnliche  Art  gefduert  unb  gerei* 
n igt.  Um  bie  Beimengungen  ber  weißen  SKeferoe  oollfommen  &u  ent- 
fernen, wirb  julefct  noch  ein  fod)t)eißef  SGBajferbab  gegeben,  bann  ge« 
wafchen,  aufgefangen  unb  abgetroefnet. 

2>ie  3lluminationffarben  werben,  je^t  in  nadjfiefenbcr  SRetye  ein- 
gebrueft: 

A)  Crangefarbe,  für  welche  alf  (Sinbrucfbafif  8  <3)r. 85. flarfe 
effigfaure  ££onerbe  mit  ®ummi  verbiete  uerwenbet  wirb.  Die  bamtt 
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gebrucftefltaare  wirbnacfy  einigen Sagen  fangen/  in  einem  55©r.9t. 
Reifen  äu^fot^babe  durchgenommen  unb  $ernad}  rein  gewaföen.  gür 
6  §tücfe  (Jalico  werben  ber  Bbfub  von  12  $funb  üuercitronrinbe,  in 
welkem  ber  ©erbftoff  juvor  burd)  1  $funb  Eeimauflofung  nieberge 
fragen  würbe,  unb8<)>funb£rappvermenbet.  9Wan  ge&t  bei  24©r.«R. 
mit  ber  3Baare  in  ba*  &ab  ein,  unb  färbt  in  langfam  fleigenber  Sein 
peratur  bio"  ber  $on  ber  garbe  erreicht  tjl  Sttacfc  o*m  Sdrben  wirb  gut 
gewafcfjen,  unb  bie  2Baare  im  abgetroefnetrn  3ufranb  jlücfweife  in  einem 
45©r.  81.  warmen  Aleienbabe  buretypaffirt,  um  ben  fcoben  rein  blau  in 
ber  garbe  4t!  erhalten,  wieber  gewafc^en  unb  abgetroefnet,  wonach 
©elb,  ©rün  unb  »(au  eingebrueft,  unb  bie  garben  burefc  Dampfen 
entivitfelt  werben. 

20  of?l  feiler ,  aber  weniger  folib  in  ber  garbe  fann  bad  Orange 
bargejiellt  werben,  wenn  bie  mit  ber  effigfauren  X^onerbe  gebruefte 
SBaare  in  einem  gemifctyteu  &abe  0011  duerciironrinbe  unb  $ttiia$o(i 
gefärbt  wirb. 

B)  Dampf  gelb.    1  $?afj  ©elbbrerbrü£e  von  •/«  ?>fiuit>  perßfaV» 

©elbbeeren, 
8  £ot£  neutraler  eifenfreier  2llaun  mit 
14  biö  16  Cot£  ©ummi  verbieft. 

C)  Dampf  grün.  3n  1V#  SWag  ©elbbeerbrüt)e  unb 

%  9J?aJ  SBaiTer  werben 
16  ?^  Wann, 

16  tfotfr  MaufaureS  Salt  aufgeldjr,  über 
24  Üotr)  gepulverten  ©ummi  gegojfen,  gufara 
men  gerührt,  (au 
1  %  ?ot£  SBeinfteinfäure  zugegeben,  falt 
1  £ot£  boppelted  (Efjforjinn  eingerührt. 

D)  Dampf  blau.   16  Cotfc  bfaufaureS  Äali  werben  iu 

1  <9?afj  SSBaffer  geloft ,  vom  getter 
4  CotJ  Älaun  unb 
6  Cot£  SBeinfleinfäurc  eingerührt, 
1  9J?ag  biefed  ©uminiwaffer  huijugebrac&t  un& 
faft 

4  ?ot£  doppelte«  £&lor$inn  ^gegeben. 
§inb  biefe  3  garben  eingebrueft,  fo  wirb  bie  SBaare  ben  folgen* 
ben  Sag  25  Minuten  lang  gebämpft,  £ernacf)  erjt  bie  rotten  garben 
eingebrueft. 
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E)  «KotfK  garbe.   1  9J?a(?  alte  Seriiambucf^o^ru^  3©rab  mit 

1%  Coth  fein  gepudertem  Tragant  verbicft,  vom 
geuer 

1  Coth  3ucferfaure  eingerührt,  fyalb  fair 
8  Coth  q>inffalj  unb  gan$  falt 
1%  üoth  falpeterfaureÄupferauflöfung  ^gegeben. 
Sflachbem  bie  rotr>e  garbe  eingebrucft  ijl/  wirb  bie  SBaare  fo 
fange  in  einem  nicht  geheijten  3<mnter  ober  luftigen  »oben  aufge- 
fangen, bis  bie  garbe  ihre  gehörige  SRachbiinfefung  erreicht  hat,  wo 
nach  fie  mit  ben  Qampffarben  gleichseitig  gewaffert  wirb. 

SGBenn  jur  fluäfchattirung  ber  9)?ufler  bunfel  unb  hellrofenroth 
erforberlich  wirb,  fo  brucft  man  über  ben  bunfelrotben  gigurenbruef, 
leichte*  9toth  burch  ^inffalj  entwickelt  unb  mit  ©umtni  oerbieft. 

5>nnf  elblauer    ©runb   mit  ach  t  f  a rb i g e  r  3llumina* 
t  i  o  n  d  Aufarbeitung.  Gros  bleu  gabrifate. 

Diefed  t^eilä  in  bunfel',  theilä  fönigäblauem  ©runbe  mit  rei- 
chem garbenfehmuef  auögetfattete  Drueffabrifat  verbanft  granfreich 
feine  erfle  (Sntjtehung.  €d  würbe  oon  biefem  Panbe  autf,  wo  eö  gleich 
anfänglich  in  ber  h°<hften  93oUfommenheit  erzeugt  würbe,  balb  auch 
tu  bie  befferen  Drucfereien  erjler  (Sröjje,  anberer  Canber  verpflanzt. 

©eine Qarfrellung  befielt  ingolgenbem.  £ie  rein  wei$gebleid)te 
Sffiaare  wirb  für  ben  &rucf  wie  bei  ber  ^>i|laj  •  gabrifation  in  ^>ott» 
äfchenlauge  audgefocr)t,  bie  weisen  Stellen  mit  ber  SReferve  für  bun- 
felblau  gefdjüjjt,  bann  baö  fclaufdrben  auf  biefelbe  SGBeife  /  nur  mit 
bem  geringen  Unterfchiebe  verrichtet,  bo&  man  hier  für  Äönigdblau 
in  ber  bunMn  3nbigofüpe  nur  5bi66  3«ge,  für  bunfelblauen  GJrunb 
hingegen  7  bid  8  3üge  reicht,  weil  legerer  nicht  fo  bunfel  begehrt 
wirb,  ald  biefeö  bei  ^ijlajwaare  ber  gall 

97ach  bem  93laufarbcn  i|l  bie  mögliche  Reinigung  ber  weiß  re* 
feroirten  ®tellen,  welche  für  bie  SHumiiMtion  befiimmt  finb,  ju  beob* 
achten,  bamtt  beim  nachherigen  gärben  imÄrappbabe  fein  ginfchlagen 
M  Pigment*  in  ben  nicht  gebrueften  ©teilen  511  befürchten  lieht*  (§6 
wirb  baher  ein  zweimalige^  dauern  im  fchwefelfauern  Söabe  erforber* 
lieh,  wnb  baö  lejjte  0äurebab  warm,  in  einer  Temperatur  von  86  ®r.  9?. 
gegeben,  wonach  in  ben  Safchräbern  gut  gewafchen,  aldbann  abge- 
rroefnet  unb  für  ben  (ginbruef  ber  Ärapprofafarben  bie  SßBaare  h^9*-* 
richtet  wirb. 

11.  27 
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fcafie  fdr  t»  u  n  f  e  I  Ärapprofa  ald  g  i  9  11  re  11  11  n  te  r  lag*. 

2  Wag  etfigfaure  £r)onerbe  für  Ärapprofa, 
%  Wag  SBajfer, 

y4  Wag  ©elbbeerbrür)e  werben  mit 
6  Cotr)  2Bei$enmer)l  unb 
30  Cotr)  gtdrfe  gefortr,  vom  geurr 
2  i'otf)  @almiaf  (>in$ugebracr;t  »nb  fa't  gerü&rt.    Warf)  bem 
(Sinbrucf  muß  bie  ©aare  einige  Sage  Tang  aufgekantet!  wer« 
ben,  e&e  bie  &afi6  für  ^rüroer)  eingebrueft  wirb,  woburd)  allein 
fc^arf  jte^enoeö  bunfleö  9?otj>  unter  fjellrot&em  Ueberbrucf  er« 
reicht  werben  fann. 

- 

fcafU  für  fcellrofa  garbe. 

Y4  Wag  effigfaure  Sfonerbc  für  Ärapprofa, 
1V2  Wag  frifd)  bereitete«  leicfyfed  ©ummiwaffer, 

V8  Wag  9tot$r)ol$brü$e.  ZU  fcafid  für  ^ellrofa  mug  fo  bünn  ald 
möglich  in  ber  flJerbicfung  gebrueft  werben,  bamit  ber  gaben 
be$  ©ewebe6  gan$  burdjne&t  wirb,  weil  fonfl  bie  garbe  110* 
bem  Ärappfdrben  unb  aoioiren  fabenföcinig  unb  abgeriffen  er» 
fdjeint. 

Äu&fot$en  ber  SBaare.  Senn  bie  »ei$e  für  $eu*rot& 
eingebrticf t  t(r,  wirb  bie  SBaare  S  bid  4  Sage  aufgefangen ,  alöbann 
in  einem  Äu^fotfcbabe  bei  50  @r.  9?.  SL'drme,  je  2  51t  2  @tücfe  bei  4  ein» 
faefren  Souren  gefuffotfet,  in  ben  SfiBafcferdbern  mogliefcjt  gut  geiva- 
fdjen  unb  jum  Ärappfdrben  au  eiuanber  gefnüpft. 

Verfärben  mit  Ärapp.  gür  8  @tücfe  Galico  werben 
8  q>funb  aoignon  g>alu6-£rapp  mit  %  <pfunb  juoor  in  SBaffer  ge- 
löftem  $ifd)lerleim  in  ben  ÄeflVl  ober  Dampfjldnber  mit  »erjjältnij}-' 
mdgigem  SBajfer  gebracht,  baöfcab  auf24©r.  9t.  erwärmt,  bann  mit 
ber  SBaare  eingefahren,  über  ben  i>afpel  fin  unb  wieberlaufenb  eine 
etunbe  lang  in  langfam  fteigenber  Temperatur  btö  35  ©r.  9t.  erhalten, 
wonad)  me£r  Sßdrme  gegeben  wirb,  fo  bag  baö  »ab  nac^  einer  &al« 
ben  ©tunbe  45Q)r.9t.  erreicht,  in  welcher  Temperatur  uoefc  eine  falbe 
©tunbe  lang  gefärbt  wirb.  ÖJacfc  biefem  ©erfdrben  wirb  bie  SSBaate 
gefcr)weift,  in  ben  SBafc^rdbem  gewafcr)en,  unb  511m  ?luäfdrben  ge* 
bra$t. 

Hu*fdrben.  3um  tfu0-  ober  ©utfdrben  werben  16  $funb 
aoignon  9>atud-  Ärapp  mit  %  $funb  Seim  oerwenbet.   Wan  geft  bei 
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24  0.91.  in  ba6»abein,  färbt  in  langfam  jleigenber  Temperatur  wa> 
renb  2  &tunbe  n  biö  50  <$r.  dt.,  weilt  eine  halbe  Stunbe  in  biefer  ffiärme, 
nimmt  bieSEBaare  ^eraud/  fdjweift  int  $(i!fj  unb  wafdjt  in  ben  SSBafcf)-- 
räbern  bid  beim  3udwinben  baö  SßafTer  flar  abfließt 

Äleien  ber  $Baare.  Die  SSBaare  wirb  in  einem  fubheifien 
Äleienbabe  behanbelt,  oon  ba  int  Slu^f  aofc^weiff,  wieöer  grwafcfjen, 
unb  wenn  Gelegenheit  &af"r  »or$anben  ijr,  2  Sage  lang  auf  bieftMeid)* 
wiefe  aufgelegt,  wieber  gut  gewafdjen  unb  im  Ratten  ohne  ©arme 
abgetrocfnet.  (Ed  wirb  je£t  SRrferoe  ald  fd)ü£enbed  9J?ittel  für  Die 
roth  unb  weif?  ;u  bleibenbenObjefte  eingebrncft,  unb  aldbann  hellblau 
gefügt. 

©et  Je  SReferoe. 

3n  10  $funb  ©affer  werben 

12  $funb  3'nf oitriol  gelojl  mit 
18  ^fttnb  ^feifenerbe  angerührt,  bann 
l1/*  ^f"nb  @4jmierfeife  in 

5  9>funb  ©afler  gelötf  ^iujugegeben  /  gut  unter  einanber 
gebraut  unb 

4%  OTa^  ©umiuiwa)T»r  von  6  $funb  ©ummi  eingerührt 
unb  burdj)  ?einwaub  pafft rr. 
SWad)  beut  (£inbrttef  ber  weisen  SReferoe,  erhält  bie  ©aare  in 
ber  heiterblauen  3nbigofüpe  C)  einen  3»g »ou  1%  Minuten,  wirb  her* 
nad)  gelftfter,gefd)weift,  gut  gewafdjen  tinbin  einem  heilen  Äleienbal'e 
i>on  ber  nocfj  anhäugenben  SReferoe  oollfommeit  gereinigt. 

Reifen  unb     oi u i r e n  ber  ©  o  a  r  e. 

(Srjted  ©eifenbab.  3itr  8  &t tiefe  (Ealico  werben  2  $>funb 
Oelfeife  unb  1  $>funfc  frt;jialli|lrte  £>oba  im  gelojlem  3»if  onbe  bem 
©ajferbabe  zugegeben,  cie  ©aare  über  cen  ipafpel  hin  unb  wieber 
Inufenb  %  Gamben  lang  bei  50  ©rab  SR.  ©arme  barin  erhalten, 
aläoanu  gewaföen  unb  &um  aoiviren  gebracht. 

Tloioiren.  £)iefe  Operation  wirb  am  bellen  in  einer  Dampf' 
fufc  mit  abgeheilten  Samern  verrietet.  3»  jebedgad)  werben  2  &tücfe 
aneinanter  gefnüpfte  ©aare  gebracht,  unb  für  8  fetütfe  2  ^funb 
®eife  unb  28  biö  30  Poth  boppelteö  (£^Ior^tun  bem  2ioioirbabe  fyüw 
gegeben,  in  welchem  bie  ©aare  bei  45  ©rab  SR.  ©arme,  fo  lauge 
hin  unb  wieber  ge^afpelt  wirb,  bi$  bie  rotten  Sarben  einen  nurfbaren 
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®tid)  ind  Orange  angenommen  haben.  Hud  bent  Ö3abe  genommen/ 
wirb  bie  gßaare  fdjnell  an  glufj  gebraut,  gefpült,  im  ©aförab  ge* 
wafcfjen  unb  gura  Stötten  im  jweiten  ©eifenbabe  beförberr. 

3 w e 1 1 e e  0eifenbab.  X)ie  SBaare  wirb  bei  50  ©rab  9t.  mit 
einer  Buflofung  von  2  $>funb  @eife  fo  lange  $in  itnb  wieber  getrieben 
bie)  bie  rotten  gatbenabftufungen  einen  fronen  reinen  SRofaton  ange-- 
notumen  ^aben.  3n  foldjer  &efd)affenheit  wirb  bie  SBaare  ine)  So)J<r 
gebraut,  gefdjweift,  in  ben  gßafördbern  rein  gewafcf)en,  in  Oer 
Cuft  abgetrocknet  unb  für  ben  gelben  (Sinbrucf  hergerichtet. 

Vermöge  ber  3«nnfaljavivage  faun  wegen  bem  Hn$ief)en  jum 
gelben  Pigment  biefemgabrifat  fein©elb  burcfc  baö  gdrben  im  duer-- 
citronbabe  gegeben  werben ;  man  verwendet  baber  nac^(ler)enbe  appli- 
cationdgelbe  garbe  bafür. 

©elbe  Sin  paß'  unb  Decf"  färbe,  gür  ein  feurig  gldnjen 
beä  2lpplicationögelb  werben  16  <pfunb  gute  per|ifd>e  ©elbbeere  mit 
Sßaffer  breiiual  audgefodjt,  bie  erhaltenen  Mfuoe  auf  30  «9?af  ein 
gebampft  unb  norf)  beiß  12  Cotr)  fein  gepulverted  arfeniffaureä  Äafi 
baiin  g.efd)inol$en,  bann  4,/1  $)funb  gepulverter  ganj  eifenfreter  2llauu 
eingerührt,  unb  ben  gelben  ?(nfa0  3  bi$  4  Socken  alt  werbeu  lajfen. 
Die  Druckfarbe  bereitet  man,  iubem 

4  9D?ajj  ©elbanfafc  mit 

5  Coth  gepulverter  ®alepwur$el  über  bem  geuer  fjetfi  »er* 
bieft  unb  nad;  gan$licf)em  (Srfalten 

2  Cotj)  3in nfal^  ciugeruhrt  werben.  93on  biefer  Druck- 
farbe  wirb  nur  fo  viel  bereitet  ale)  tdglid}  oerarbeitet  werben  kann, 
weil  (le  burd)  Idngcred  (Steden  leidet  Steigung  £iim  mdfferigwerben 
annimmt,  unD  Oaburcb  glujj  im  Druck  veranlagt.  Sine  me£r  ober 
weniger  ftdrfere  «ßerbickung  ber  Druck färbe  burd)  @alep,  rietet  |i<b 
barnad),  ob  leidjte  ober  tfarfe  Partien  $u  drucken  (tnb.  Die  mit  ber  gel* 
ben  garbe  gebrückte  SBaare  wirb  2  bi$  3  Sage  lang  aufgefangen, 
bann  im  glujj  eingehängen,  hernaefy  fo  (ange  gefdjmeift  unb  gewa* 
fd>en,  bia  bae  abfliefjenbe  gßajfer  flar  ablauft,  Dann  aufgewunden 
unb  im  ®d>atten  abgetrocknet.  3m  SEBmter,  wo  ohne  griereu  fein 
ttbtrecfnen  in  ber  Cuft  möglid)  iji,  fann  baSfelbe  in  einem  tempert 
ten  Xrocfenhaufe  verridjtet  werben. 

Durd)  ben  (Smbruck  ber  gelben  garbe  erfdjeiuen  bie  ^lelleu  wo 
gelb  mit  weij  in  Berührung  fommt  gelb ,  auf  hellblau  grün ,  auf 
ben  rot£*n  garben  bunfel-  unb  heUorange,  unb  bie  bur<$  bie  weijie 
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Steferoe  ntd^t  gefd)u|ten  feü*rotr)en  öbjefte  oerdnbern  ftd)  burcb  Huf* 
nafme  von  blau  in  berÄupe  in  violett/  wdr)renb  bie  gefeiltsten  weißen 
Stetten  weiß/  unb  bie  rotten  garben  bunfel*  unb  r)ellrofa  erhalten 
bleiben,  woburet)  ein  überaue  reiche*  garbenbilb  im  blauen  ©runbc 
erreicht  wirb. 

SSBirb  ein  nittjt  ju  bunfler  fänigebfauer  ©runb  mit  gelb  gebeeft, 
fo  erfd)eint  jene«  reiche  garbenfpiel  jtatt  im  blauen  im  bunfetgrünen 
©runbe. 

.  Senn  weniger  «Rücffidjt  auf  ein  gang  reine*  ceutifolien  Ärapp* 
rofe  $u  nehmen  ijr,  unb  man  bie  rotten  garbenabjrufungen  frdftiger 
unb  mer)r  bunfelrofenrotf)  ju  erhalten  wunfdjt,  fann  bad  gelb  auefe 
mit  äuercitron  Pigment  eingefdrbt  werben,  weldjee  Dauerhafter  alö 
jene*  ijr,  wobei  ict)  folgenbe  abdnberung  in  bem  93erfar)ren  beobachte. 

£ie  frappgefdrbte  SBaare,  wirb  nad)  bem  erfreu  ^eifenbabe  mäg* 
Ud)H  gut  gewafdjen,  bann  bie  rotr)e  garbe  buret)  (Sinwirfung  ber 
atmofp&drifcr)en  i'uft  gefdjönt,  welche  Daburd)  gefd)ier)t,  baß  mau 
bie  3Baare  auf  bie  2Meid)wiefe  fo  lange  auefegt,  bie  bie  garben 
&en  gewunfd)ten  ©lanj  erreicht  fjaben.  Segen  ber  oorfjanbenen  r)ell* 
blauen  garbe  r)at  man  beim  Äudlegen  ubrigene  große  93or(tc^t  &u 
beobachten,  bamit  birfelbe  burd)  beu  Einfluß  Reißer  Tonnen  jrra&len 
uict)t  leibet.  Um  biefee  $u  oer£inbern,  lajfe  id)  bie  SEBaare  in  ben 
Sommermonaten  nur  jebeemal  gegen  2lbenb  aualegen  unb  ben  anbern 
SWorgen  ,  wenn  bie  ®onue  anfangt  me$r  $u  wirfeu  wieber  abnehmen, 
welche  93erfat)ren  fo  lauge  fortgefe&t  wirb,  bie  ber  beabfict)tigte 
3wecf  erreicht  ijr,  weldjee,  je  nactjbem  bie  SBitterung  me^r  ober  weniger 
gunflig  ijr,  in  einem  brei  bie  fünfmaligen  Aufliegen  erfolgt  fein  wirb. 

2>ie  auf  folcfce  Seife  bejanbelte  SBaare  wirb  jefct  in  einem  fei: 
ßen  Äleienbabe  burd)genommen,  rein  gewafcr)en,  aufgefangen,  ak 
getrotfnet  unb  für  ben  ©elbeinbrucf  r)ergericr)tet. 

©elbei^ibrucf  unb  garben  im  Oue  rettro  nba  be. 

Den  SWorbant  für  Cluercitrongelb  bereite  ict)  auf  folgenbe  litt  : 
3n  48  Sfiaß  SBajfer  werben  r)eiß 

40  qpfunb  Hlaun  gelöjr,  bie,  freie  ®dure  bed  Alaune  mit 
4  qpfunb  <£oba,  weldje  in  2  Sttaß  SBajfer  gelöft  wirb,  neu« 
tralijirt,  bann 

10  3D?aß  Ouerciironbrilt)e  oon  4  $funb  CUtercitronrinbe,  unb 
juleft 

80  ?>fanb  fbleijucfer  r}tnjugebrac$t. 
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Sie  flare  gelb  geblenbete  ejfigfaure  T^onerbe  wirb  für  ben 
£>ruef  mit  ©ummi  »erbicft,  bie  barait  gebrucfte  SGBaare  3  btd  4  Sage 
aufgefangen,  bann  jlücfweife  in  einem  55  ©rab  iK.  feigem  Äleien; 
babe  bei  vier  einfachen  Touren  über  ben  Jjafpel  genommen,  im  glujfe 
gefdjweift,  ben  SGBafdjräbern  gut  gewafcfjen  unb  jum  ©elbfärbeu 
gebracht. 

23eim  ©elbfdrben  werben  für  6  ©tücfe  galico,  12  ^futtb 
Ouercitronrinbe  abgefotten,  unb  ber  oorfcanbene  ©erbftoff  mit  36  Cel$ 
$r)ierleim  niebergefölagen.  SWon  färbt  von  folt  an,  unb  jteigt  lang* 
fam  bid  jur  Temperatur  von  36  ©rab  SR. ,  in  melier  fo  lange  mani* 
pulirt  wirb,  bie)  bie  gelbe  garbe  ir)ren  r)6cbiren  ©(an^  «reicht  &at. 
«$6r)er  barf  beim  färben  biefee)  gabrifatd  baß  83ab  m'c^t  gebraut 
werben,  weil  fonjl  bie  (pellrofa  garbe  einen  &ttd)  tn6  gelbe  annimmt. 

©elbgebecfte  fönigöblaue  SSBaare  für  ©rüngrunb  erforbert  me$r 
gelbe«  Pigment.  (£e)  werben  für  6  ©tücfe  daüco  18  9>funb  Ouerci* 
cronrinbe  unb  1  9>funb  22  £otf  £eim  oermenbet,  unb  baä  Serben  bei 
berfelben  Temperatur  verrichtet. 

9?ad)  bem  ©elbfdrben  wirb  bie  SBaare  in  ben  9ÖBafcf)räbern  gut 
gewafaVn ,  2  bid  3  9?dd)te  $inburd)  auf  bie  $t3(eic$wiefe  aufgelegt, 
bann  im  gan$  troefenen  3aftanb  jebee>  einzelne  ^tücf  in  einem  45  @r.9t. 
wartuen  Äfeienbabe  über  ben  Jpafpel  laufenb  einmal  $ia  unb  wieber 
genommen,  oon  ba  im  glujfe  gefdjweift,  im  SÖafdjrabe  gewafefcen, 
unb  im  @cr)atten  abgetroefnet. 

£>  i  e  Capid*gabrifatiou. 

tiefer  jlnnreicrjegabrifatioudartifel  bilbet  im  $attunbrucf  einen 
eigenen  3weig  ber  falten  3nbigofüpen  gabrifation.  <£r  erhielt  feine 
erjte  <Snt(rer)ung  in  Snglanb,  würbe  aber  burcr)  £>aniel  Äädjiin 
in  90?ü£tyaufen,  erfl  ju  einer  großem  93eroolIfommung  gebraaV, 
welcher  $eigte,  ba0  mau  mit  bem  Qecfpapp  &ugtei$  fd)icf(i$e  99?or« 
bantd  für  Ärapp,  2Bau,  Cluercitronrinbe  u.  f.  w.  auftragen ,  un& 
wenn  bie  baumwollenen  ©ewebe  naef)  ber  SMaufüpe  noer)  in  anbere 
garbenbäber  gebraut  werben,  man  nic^t  nur  äcfcte  garben  im  blauen 
©runbe  erhält,  fonbern  oellig  fdjarfe  Dbjecfe,  wae)  beibee)  bei  bem 
frühem  englifcr)en  ©erfahren  oermift  würbe. 

£en  $öej)fren  ©rab  ber  93er»ollfommung  erhielt  bie  2apidfabrij 
fation  burcf>  bie  Srftribung  einer  2le$referoe  (Xe^pappe),  bie 
aue)  einer  SJerbinbung  oon  arfeniffaurem  £ali  unb  Cluccffilber  2>üb* 
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Itmat,  juweilen  aucfe  aud  £upferfal$en  mit  (Eitronen-,  3ucfer.  unb 
SQBeinfieinfdure  befielt  /  jvelcf>e  vor  ben  farbigen  Öteferven  aufgebrucft 
wirb,  woburefe  man  in  ben  @tanb  gefegt  wnrbe,  ganj  fleine,  weiße 
Objefle,  $arte  Pinien  unb  fünfte,  im  rotten,  braunen /  fcfewar$en, 
wie  im  blauen  Örunfce  ^er^iijreUen. 

Der  üapiflartifel  fanb  in  feiner  VervoCfommuna,  viele  3a&re 
fjinbuTcfe  allgemeinen  Beifall  unb  verbiente  biefeö  um  fo  me£r ,  weil 
er  burefe  ?lbdnberuug  ber  ifcei$-  ivie  ber  3<*rbjroffe,  burefe  allerlei  SRen* 
tragen,  burefe  &afIoriren  u.  bgl.  m.  viele  3Rannicfefa(tigfeit  $uliejj, 
ficfe  aucfe  für  ben  2Bal$eubrucf  eignete,  unb  bie  Jarben  ficfe  bnrefe  große 
2)auer^aftigfeit  empfahlen,  £r  wirb  £eut  ju  Sage  neefe  in  mehreren 
2)rucffabrifen  beö  (Sifajfe*,  in  Deutfcfelanb  unb  «Huf fanb,  t^eild  in 
cXalico  für  .fcleiber,  t^eild  in  breitern  baumwollenen  Öeweben  für 
Srauentücfeel,  unb  in  baumwollenen  lammet  (Welver)  für  ©efefaf' 
röcfe  unb  ftNöbetjeuge  vielfeitig  probujirt. 

Die  defetfarbigen  i'apiafabrifate  erforbem  $u  i&rer  Jperftellung 
große  Sorgfalt  unb  2lufmerffamfeit  in  allen  ©erfahren  $inburcfe, 
wenn  man  iletd  fcfeone,  gleicfeförmige  unb  ganj  gelungene  tHefultate 
«Twielen  will.  Die  Darfirllung  berfelben  umfaßt: 

A)  Die  äcfetfdrbige  hellblaue  Papiöfabrifa  t  ioii/  unb 

B)  Die  äcfetfdrbige  bunfelblaue  Papidfabrif ation, 
welcfee  fpdter  and  ber  Srftern  rntfprungen  ifr. 

A)  ParfleUnng  oec  äefeifärbtgen  feellblatmi  £apid-/abrikate. 

Vorbereitung  ber  2B a a r e.  Stein  gebleicfete  baumwollene 
©ewrbe,  ftnb  alfl  wefentlicfee  35ebingung  in  ber  ?apiöfabrifation  für 
ein  egaled  gleicfeförmige^  Anfärben  in  ber  falten  Snbigofüpe  bu  betraefe; 
ten-  Sin  bloßed  tfuefoefeen  $uvor  gut  gebleicfeter  Saare  in  $>ottafcfeen* 
lauge  reiefet  niefet  immer  £in,  bem  3mecf  oollfommen  entfpreefeen. 
3cfe  £abe  ba£er  bei  ben  vielen  Saufenb  @tücfen  Papiomaoren  aller 
"2t rt/  bie  unter  meiner  Leitung  hervorgegangen  ftnb/  folgeubeft  ©er- 
fahren mit  bem  bellen  Erfolg  f>etö  in  Jlnöubung  gebraefet.  Die  mit 
(Sfclorwaifer  ober  (Efclorfalf  gebleicfeten  baumwollenen  ©ewebe  werben 
wie  für  ^pitfajfabrifate  in  ^ottafcfeenlauge  be^anbelt,  unb  naefe  bem 
SBafcfeen  15  bi$  20  Minuten  lang  in  einem  Äu£fot(>babe  tücfetig  auö-- 
gefoefef,  von  ba  im  gfuffe  gefefeweift,  in  ben  SBafcferdbern  möglicfeil 
gut  gewafefeen  unb  im  Pufltrocfen^aufe  int  @cfeatten  abgetroefnef/ 
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gleicfc  nacf)  bem  Mtrocfnen  abgenommen,  aufgefaßt  unb  in  einem 
ntc^t  ju  troefenen  3immer  ober  99?aga$in  für  ben  ©ebrauefy  aufbewahrt, 

SEBeife  fle&referoen. 

£>ie  weisen  2le$referoen  befifcen  bie  (Sigenfcfoaft,  wenn 
fte  aufgebrueff  finb,  unb  SÖeijen  für  ddjtfdjwatj,  rotf»  ober  braun 
bxirüber  gebrueft  werben,  biefelben  auf  benjenigen  Stellen,  wo  jene 
oor^anben  ftnb/  ju  jerfe^en  unb  oöUt^  uiurirffam  für  bad  nad^erige 
gdrben  im  Ärapp-  unb  anberu  Jorbebabern  $u  machen,  aud)  zugleich 
im  blauen  ©runbe  alä  9?eferoen  für  weif e  Objefte  ju  bienen.  £>ie  SÖir- 
fung.bed  arfentffauern  Äali  in  ben  ^ejjreferoen  beruht  barauf,  ba§ 
btefed  @al$  old  3erfe&ung$mittel  für  bie  uerfefoiebenen  SÄorban« 
bient ;  ed  oerbinbet  jid)  ndmlid),  wenn  ed  mit  ber  @dure  beö  3D?or- 
bante)  in  Berührung  fonnnt,  bejfen  Äali  mit  berfelben,  woburd)  bie 
frei  geworbene  2lrfeniffdure  mit  ber  SBafid  be6  <Dfrrbante)  gufamraen- 
tritt  unb  ein  fdjwer  auflöe)lid}ed  @al$  bilbet,  weldjed  burd)  ba6  naaV 
^erige  Peinigen  weggerafft  wirb. 

3n  berßapiöfabrifation  wirb  bie  weif e  tfefcreferve  juerfr  gebrurft, 
unb  nad)  bem  voUfommenem  Srocfnen  erfolgt  erft  bad  £rucfen  ber 
bunten  SHeferoen,  ndmlid)  t&crjwarg,  Sloth,  35raun,  Violett  u.  f.  w. 

2Uä  gute  wirfungäoolle  weife  2le{jreferoen  habe  °i*  beiben 
nadjjrehenben  3ufammenfe|jungen  am  vorzüglichen  gefunben. 

a)  SBeife  2le$refer»e. 

€6  werben; 

8  <pfunb  arfeniffauree)  Äali  in 

iß  9>funb  SBaffer  über  bem  geuer  aufgelöff,  bie  freie  flrfenif-- 
fdure  mit 

1  <J>funb  12  t?oth  qOottaf*e  in  2  $fnnb  SÖaffer  geloft, 
neutralijirf. 

1  $>funb  ©rünfpan  mit 

2  qpfnnb  12  Üott)  gfftg  jum  Seig  angerü&rt,  12  @tunben 

liefen  gelaffen, 
6  ^funb  9>fetfenerbe  mit 

3  <pfunb  SGBajfer  angerührt. 
6  $funb  ©ummt  in 

3  <pfunb  Sßajfer  g^lojl.  3n  bie  arfeniffaure  Äaliauflöfung 
wirb  suerjl  bie  geweichte  ^feifenerbe,  bann  ber©run« 
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fpan  unb  &uU$t  ba6  Ohimraiwaffer  gebracht,  aldbann 

bie  3ufaramenfe$ung  über  bem  jjeuer  £eig  gemalt/ 

unb  bie  Sdjmeljung  oon 
1  $funb  12  2ot$  Schweinefett, 
18  8ot£  <gofop$onium  r)in$ugerü&rt,  oom  geuer  genommen, 

in  einen  fernen  Stänber  gegoflen,  unb 
1  ^funD  itttrSGBüfTer  jutn  fünften  «Saft  abgeriebenen  Ouccf* 

ftlber  *  Sublimat  eingerührt,  r)alb  falt  burcfc  ?ein* 

wanb  paffirt. 

Ouecffilber  Sublimar  Darf  bei  Bereitung  ber  fteferoen  aUer  3rt 
nie  in  ben  fupfernen  Äcffd  $ur  Sftaffe  gegeben  werben,  weil  baöStte. 
tall  baoon  angegriffen  wirb,  fonbern  immer  nur  erft  bann,  wenn  bie 
SKeferoe  oom  geuer  genommen,  entweber  iu  ein  r)öljerned  ober  fleiner- 
lwo  @ffdg  ausgeleert  worben. 

b)  *IÖ e  i  §  'Xefcreferve. 

(Sä  werben ; 

9  $fuub  arfeniffaureS  Sali  in 
24  <pfunb  SBaffer  gelpft,  bie  Äuflöfuug  auf  9%  *D?ag  ein» 
gebampft,  bann  bie  »orwaltenbe  Xrfeniffdure  mit 
20  ©r.  93.  jlarfer  Sobalauge  fo  fange  abgeftumpft,  bid 
l'afmudpapier  nidjt  me{>r  rottet.  üWan  bampft  je£t 
wieber  auf  9%  «Wag  ein,  gießt  bieäuflöfung  in  einen 
fernen  Stänber  auf 
1%  $funb  geflogenen  Salmiaf  unb 
4  Vi  3>funb  ju  3We$l  gepuloerfen  Sublimat,  rü^rtnöcr;  bet 

tfuflöfuug  ber  Salje 
6  $funb  feiugeftogenen  Qummi  unb  $ulefct 
11  $funb  <pfeifenerbe  ein.  £alb  falt  wirb  bieSHeferoe  4weu 
mal  burct)  Ceinwanb  pafftrt  unb  für  ben  2>rucf  mit 
effigfaurer  Snbigoauflöfung  gebfenbet. 
£ie  Sarjrellung  ber  roeigen  ?le$refer»e  n  mit  fauern 
Salden,  wobti  man  fid^  beö  concentrirten (Eitronenfafte«,  ber  (Eitra-- 
nen  ,  SBeinftein  unb  Sucferfa'ure,  au$  bed  fauern  fdjwefelfauern  Sali 
unb  bed  Sauerffeefarjeö  bebienf,  famen  juerjl  inSnglanb  in  ®ebrau<&, 
würben  aber  balb  wieber  bur*  bie  wohlfeileren  unb  wirfung*»olIeren 
2lrfeniffali«$Referoeu  verbrdngt  unb  finben  $eut  ju  Jage  wenig  ober 
gar  feine  ttnwenbung  me§r. 
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33eim  Drucfm  muffen  bie  weisen  2(e|jreferoen  fe^r  gefcfjmfibia, 
fein/  bamit  fie  ftc^  leidet  vom  SWobel  löfen,  aud)  ^ot  man  darauf  fldjt 
$u  geben,  bafj  fte  nicrjt  £u  bicf  »erben  unb  im  £rucffi*b  nid)t  uer^d^n, 
in  welcfeem  gall  burcr)  fogenannted  9>appwaffer  nachgeholfen  werben 
mug,  weichet)  in  einer  burdj  ^ottafctje  ober  @oba  neutraliftrten  Auf- 
Iofung  von  arfeniffaurem  Äali  befief;t. 

SWacr)  bem  flJorbrucf  ber  weigen  flepreferoc,  welche  fretd  mit 
(Summt  oerbicft  fein  muß/  weil  &tarfeoerbicfung  fein  reined  SBeij  in 
ben  buntfarbig  bebrucften  ©tollen  fd)ü$t,  wirb  bie  (Sifenbaft*  für 
Äcfctfdjwari,  bann  bie  ifcafiS  für  9?ot$,  fcraun  u.  f.  w.  eingebrucft. 

(£ife  ii*  ibaf  id  für  A  e et)  t  f ci>  w a r 

Die  Sinbrucfbaftö  für  ein  tiefed  gldnjenbed  Acfctfcrjwarj  befielt 
in  fotgmber  .3ufammenfe$ung : 

8%  Wag  (Eifenbrür)*  12  @r.  35. 
3%  Wag  i?ol$effig, 
3%  Wa0  SajTer  werben  mit 
2  qpfunb  @tdrfe  unb 

5  $funb  SSBet^riitiier)!  angerührt,  gefoer)t,  bom  geuer 
1  Vi  ¥*f"nb  geflogener  ©rünfpan  jugegebeif,  unb  $ule£t 
20  £otr)  Baumöl  eingerührt. 
SOBenn  bie  (Sifenbafiö  $um  2>ecfen  für  ^cfcwarjböben  beftimmt  itf, 
werben  20  Sott)  @ta"rfe  unb  4  qpfunb  2Bri$enmer)l  mer)r  genommen. 
- 

SKeferoe  für  SRoth«  d^ot^popp. 

3»  ber  Sutigohtpe  gut  fct)ü£enbe  unb  im  uacb^rigen  Ärapp 
babe  gldnjenb  rotr)e  garben  (iefembe  SRothpappe,  bilben  ben  wefent- 
lidjflen  iiÖeflanbtr)eil  ber  Capidfabrifation.  <Sd  finben  fid)  in  ben  ttyr» 
büdjern  über  £>rucf*  unb  gärbefiinjl  eine  Wenge  berfelben  oor,  fcir 
tr)eild  ihrem  3wecf  mehr  entfpreerjen,  tr)ei!d  in  ber  Ausführung  fid) 
weniger  ber  93oUfommenr)eit  udt)ern.  2tlä  bie  oorjüglid)|l?n  in  tfcrer 
SBtrfung  höbe  tcf>  folgenbe  erfannt,  welche  mir  jletd  bie  ausgezeichnet; 
fren  SHefultate  gewahrten. 

A)  SReferoe  für  9t o 1 1>.  SKotr)papp.  (gd  wirb  r>ter  fureine 
efftgfaure  $h<>n<rD*       64  Wag&affer,  60  q>funb  eifenfreiem  Alaun 
unb  60  $>funb  &Iei$ucfer  bereitet,  unb  bie  (Sompofttion  für  ben  £)rurf 
auf  folgenbe  2lrt  &ufammengefe  j}t: 
25  Wag  abgeheilte  efftgfaure  %fyonetbe  werben  mit 
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22  yfunb  geflof euer  $feifenerbe  angerührt,  in  einem  fupferitfn 

Äeffel  tiber  bem  geuer 
4  tyfunb  grillte  ©eife  (2<$mierfeife)  tarin  gefömoljen,  $ernac6 
10  $funb  gepulverter  ©ummi  £in$ugebrad)t,  unb  nacr)  beffen  i'ö* 

fung  vom  geuer  genommen,  t)alb  crfaltet  bur<fc  ?einwanb 

$tWaQ<n,  tonn 

10  ^pfunb  faljfaure  3infauflofung  65  ©r.      flarf  eingeru&rt,  unb 

na<fo  gdnjlidjem  (Srfalten 
3  q>funb  fafpeterfaure  Äupferauflofimg,  55  ®r.  fc.  ftarf,  |>tii^uge« 
fügt,  unb  für  ben  £>ruef  mit  efjlgfaurer  3nbigoauflo|*ung 

- 

geblenbet. 

Die  faljfaure  3infauflofnng  (>iefiir  wirb  bereitet, wenn 
gewöhnliche  fol^foure  3infaufldfung  mit  etwaö  metallifcrjeni  %int  in 
einer  SKetorte  fo  lange  eingebampft  wirb,  bid  fie  65  ®r.  $6.  angenommen 
bot.  Sollte  fie  fldrfer  erfdjeinen,  verfcrjwddjt  man  mit  ©afier  bid  auf 
65  ©r.  93. 

Die  faljfaure  3infauflofung  erweift  ficf)  ale  frdftigetf  ßcrjujj« 
mittel  gegen  ba6  Einbringen  beö  rebucirten  3nbigod  in  ber  BMaufiipe 
iinb  beftyt  uberbief?  bie  gute  (£igenfcr)aft,  bie  auf  tat  3^u9  georuefte 
SKeferve  vor  einem  ju  fdjneUen  ?lbtrorfnen  ju  bewahren,  aud}  nuaucirt 
ed  feine  barjuftellente  garbe  Die  fafpeterfaure  3infauflöfung  wirft 
wie  bie  fafjfaure  ebenfalia  als  frdftigeö  ©cfjujjmittel ,  o(>ne  bie  iJWor* 
bantö  ju  jerfe&en. 

Die  falpeterfattre  äupferauflofung  wirb  bereitet, 
wenn  56  $funb  einfache  @afpeterfdure  von  34  ©r.  95.  mit  7  ^pfunb 
befiillirten  ober  ÄegenwaiTer  gemifdjt,  unb  barinnen  fo  lange  reine* 
Äupfer  aufgelojt  wirb,  bi*  bie  @dure  voUfommen  gefdttigt  i\t  3Han 
bampft  bie  21uflöfung  bi*  auf  55  ©rab  «aume  ein. 

Die  Sjon«  ober  ^feifenerbe  bient  a(*  §ctyu£  *  unb 
SGerbicfitngämittel  jugleicf),  auet)  gewahrt  fie  ben  SKeferoen  einen  au- 
gemejfeneu  Äörper,  ircburd)  (te  fid)  bejfer  bruefen  lajfen. 

B)*Keferoe  f  u  r  jH  o  t  f> ,  Orange  unb  © e l b.   3  *pfunb 
£uercitroiiriiifce  werben  mit  48  q>funb  SBajfer  10  Minuten  lang  ab= 
gtfocrjt,  burd)  Üeinwanb  yatfirt,  bann  ber  Bbfub  bi*  auf  13  5»?a(j  ein- 
gfbampft.   SBenn  ber  Äbfub  gan&  falt  geworben,  wirb  ba*  Älare  ab 
gegojfen,  £eifj  gemacht  unb  fub^eifj  über 
12  ^funb  eifenfreien  Tllaun  unb 

12  ^funb  SMeijucfer  gegojfen.   31t  bie  Jeige  90?ajfe  werbet! 
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12  $funb  ^fetfenerbe,  bann 

8  $funb  ©euegaf  @ummi  ein^eru^rt  unb  nadj  ber  ?öfimg  bc* 
Untern 

2  $funb  fcaumäl  $iujugefe&t,  oom  Jeuer  genommen;  &alb  falt 
8  $funb  foljfaure  3infauff6fung  65  @rab  Söaurae  eingerü&rt, 

unb  burcr;  ßeinroanb  )>afft>t. 

X>urd)  bie  3erfe$ung  bed  2Hauud  mit  9Mei$ucfcr  enthalt  biefe 
SHeferoe  fc&wefelfaured  3Mei,  we(d?e$  in  bin  bunten  SReferoen  nid)t 
allein  ald  ^d)u ^mittel  gegen  bad  3nbigoeinf$(ageu  wirft  /  fonfcmi 
aucfe  üterbief  benfelben  Äorper  oerlei&t,  unb  bie  fteferoen  mit  $$on 
unb  (Summt  oerbicft  gut  feucht  erhalt. 

SÄeferoe  für  &e!lrot£. 

Um  jweirotj  in  beu  Papidfabrifaten  &u  erhalten ,  werben  bie 
Konturen  mit  ber  SReferoe  für  bunfel  SRot£  $uerjl  gebrueft,  aldbano 
eine  ber  nadjile&enben  9?eferoe  für  JellrotJ  eingebrueft : 

a)  1  Sftafl  SReferoe  für  SRot£  Bj  werben  mit 
4  Sftag  ©ummiwaffer  angerührt, 

24  Cot&  fatyfaure  3infauf(6fuug  65  ©rab  unb 
16  £ot£  Sublimat  (in  %  3K<*ß  Saffer  gelöet)  £iit$ugebraö)ti 
ober 

b)  2  «DfaJ  mit  SßBajfer  auf  2%  ©rab  fc.  geseilte  effigfaure  l$on* 

erbe  für  rot£e  SReferoe  A)  werben  mit 
2  $>funb  $feifenerbe  unb 
1  tyfunb  ©umrni  oerbicft, 

6  Votf)  in  foc$enbem  SBaffer  gelööten  Sublimat  ^indugegeben 
unb 

8  Cotfr  bäumet  eingerührt. 

Die  SReferoen  für  $ellrot&  muffen  balb  verarbeitet  werben,  wtil 
fte  in  i£rer  SßBirfung  &um  Ärapppigment,  wenn  fie  alt  werben,  $uru* 
ge^en. 

SReferoe  für  ffo^braun.  ($>uce.) 

9%  Wag  effigfaure  £$onerbe  für  rot  Je  SReferoe  A), 

3  90?ag  ^oljfaurea  ßtfen  7  @rab  95.  werben  mit 
11  $fuub  ^feifenerbe  angerührt,  über  brra  geuer 

2  $funb  grüne  6eife  barin  gefd)mol$en,  bann 
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5  $futib  gepuloerter  ©ummi  JinjugebradK,  vom  geuer  genom» 
wen,  Jalb  faft 

5  $funb  3inforpbulJnbrat  unt>  $ufe|t 

1 V«  ?>fun^  fafpeterfaure&upferauflftfung  55  ©rat  95.  eingerührt, 
burcfc  ?etnwanb  paffirt. 

£ad  3infojrnbuIJnbrat  wirb  aa6  ber  faljfaurrn  3infauf' 
lofung  burä)  gällung  mit  Äalilauge  unb  3u$füfjen  mit  SßBajfer  ge- 
wonnen. 

9ieferoe  für  9Wor  b'ore. 

3n  8  99?af  .rot Je  SReferoe  A)  werben 

1  3ftaj;  (Sifenbrujeober  Jofjfaureä  gifen  12  ©rab  33.  gebracht  unb 
1%  9>funb  9>feifenerbe  Jinjuaenijrt. 
jffienn  bie  SKeferoen  für  rot&e  unb  braune  garben  für  beu  X)rucf 
gewijfer  äRujler  &u  bicf  ftnb ,  ober  fie  auf  beut  Drutf fiebe  oe  r$djen, 
wirb  mit  jiarfem  (Sfftg  obe r  #ol$ej[ig  oerbünnt,  weif  $u  btcfe  SHeferuen 
leicht  matte,  abgeriffene  uub  födbige  garben  oeranlaffen.  Jpellrotje 
SKeferoen  muffen  wenig  oerbitft  gebrutft  werben  ,  ber  gaben  muß  oon 
ber  fcajjd  aanj  burcfcnefct  werben,  weil  bie  garbe  fonjl  fabenföeinig 
unb  abgeriffen  erföeinr. 

SReferoe  für  «Biolett. 

2  «0?aß  Joljfaure*  Sifen  1  ©rab  «3. 
4  eotj  2ilaun, 

6  Cotr)  falpeterfaured  Äupfer, 
2  $funb  q>feifeuerbe, 
l'/t  ^ftinb  ©umnii. 
X>ie  (Satecfrureferoen  für  Capto  pnben  (idE>  in  bem  Hrtifef 
»<£ate$u«  abgejanbelt. 

$afelf<f»arj-  für  Capid  «  gabrifate. 
Senn  bie  rotten  unb  braunen  «Referoeu  nad)  bem  fclaufdrben 
flatt  in  Ärapprof  J  ober  braun,  im  Ouercitronbabe  gelb  unb  ofioen, 
ober  in  bem  2)?ifcr;ung$babe  mit  Ärapp  unb  Cfcuercitronrinbe,  orange, 
caneJ-  ober  cr)ecoIabebraun  gefärbt  werben  foüen,  reicht  bie  (Sifenbafid  für 
dcr)tfcr)warj  ni$t  au6,  eine  gan&  tiefe  intenfioe  fetywarje  garbe  in  tiefen 
fcdbern  anjunejmen,  bajer  man  fi<$  für  bergfeic&en  gabrifate  einer 
guten  tafelf$war$en  garbe  bebienen  muß,  um  Jeroorflec^enbed  tiefe* 
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<2>djwar$  ju  erhalten,  gür  foldje  £)rucf  fabrifate  werben  audj  uteijrenö 
£>ej[in0  gewdt)lt,  in  welken  ber  tafelfcfcwarjeSnuf  für  ftd^  ot)ne  SÖr* 
rüjrung  ber  weißen  SKeferoe  frei  fte(t.  (Sin  oor$üglid>  gute«  ^afrl- 
fcfywar$  für  biefen  3«>ecf  wirb  auf  fofgenbe  SBeife  bargrflellt. 

2  2J?aß  (Sarnpecr;e(>oi'$brür}e  oon  3%  $funb  (Sampec&f$olj  wer 
ben  mit 

20  Oot$  Stdrfe  verfocht,  oom  Jener  lauwarm 
5  Cot^  Äupferoitriol 

3  t'ott)  0almiaf 

8  Cott)  fcfoivrfelfaure  (gifenerpbau flöfung  i)injugebractyt  unb  fair 
gerührt. 

2)ie  fdjtoefelfaure  Sifenornbauflöfung,  welche  ein  ©emifd)  o»n 
fcfjwefelfaurem  (Sifenojrnb,  falpeterfaurem  (Sifen  unb  überföüjjia/r 
ipofjfdure  bilbet,  wirb  fofgenbergeflalt  bereitet. 

3n  1  $funb  £ol$eiTiaJdure  von  7  ©rab  95.  werben 

3  9>fuiib  gepuloerter  Gifenvitriot  gebracht,  unb  naef)  nöc^ 
2  q>ftmb  @alpeterfdnre  t)injugerü$rt. 

i  f  d>  •  ober  ^aßpapp  (weije  Referee.)  3n  ber  Capufc 
fabrifation  friuie  man  aud)  eine  weiße  Referee  für  r)ellbfau,  welche 
o£ne  $u  dfcen,  ald  ®$ufcmittel  gegen  bad  Einbringen  bed  3nbigo$  in 
ber  Äüpe  bient,  unb  bie  (Sigenfd)aft  bejt&t,  wenn  |le  auf  rot  Je  ober 
braune  dteferve  fallt,  biefe  in  tyrer  SBirfung  nid)t  frört.  SRan  beoient 
fid)  brrfelben  tr)eil$  ot)ne,  tr)eilö  mit  3ufa£  von  OuecffilberfuMimat. 

2)en  Stoifdjpapp  o£ne  Sublimat  bereitet  man  auf  folgenbe  SBeife: 
9  tpiunv  q>feifenerbe  werben  mit  5  9>funb  SSBaffer  eingeweiht, 
3  $>funb  ^tdrfe  )  mit  9  g>funb  2Bafler  angerührt  unb  mit  brr 
3%  $funb  ©ummif     ^feifenerbe  gefodjr,  wdr)renb  bem  Äod)en 

bie  ^^me^ung  ooit 
1  9>funb  4  Cot£  (£o[op£ouium  unb 
lV2^f»"&  ®d)wuufctt  zugegeben,  banu 
ooni  Seuer  genommen  ,  Jalb  erfaitet  bur<b 
Ceinwanb  paffirt.    fßenn  ber  $>app  frir 
manche  SRufter  $u  bitf  fein  foltte ,  wirb  mv 
tiiger  0tärfe  genommen. 
Senn  bad  fclau  für  Captewaare  bunfler  gewünföt  wirb,  ba&er 
eine  bie  anbertt)alb  Minuten  langer  rn  ber  Äüpe  ju  weifen  {>at,  fefrt 
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man  bem  SWfchpapp,  wenn  er  vom  geiier  genommen  unb  in  «in  $6(» 
$ernetf  ©efdfj  amJgegoffen  ift,  l>ie  äufföfung  oon  1%  9>funb  Ouecf* 
fllberfublimat  in  SÖajfer  gelojt  $u,  woburth  Die  fchufcenbe  SBirfung 
erfjötyt  wirb. 

$t£a ii btln  6rr  25aare  beim  £rucfen. 

$<tm .  3>rucfen  ber  üapidwaare  mujfen  niebrige  Drucfjtuben  unb 
Ofen^i^e  bitr$aud  »ermieten  werben,  bamit  ber  2lufbrucf,  befonber* 
ber  SKeferoen  für  rotfc)e  unb  braune  Sorben,  nicht  ju  fe(>r  unb  fchnell 
ober  im 9 leid)  trocf'net,  weil  fonfl  biejeuigen  ©teilen,  welche  auf  ber 
3ugbanf  ber  ^tntvirfung  von  berOfenhi&e  $u  fe£r  auögefefct  ßnb,  bei 
bem  33laufdrben  nicht  gut  ober  nur  wenig  anfärben,  wd^renb  ber 
übrige  tfyil  ber  ©tücfe  bie  garbe  gleichförmig  aufnimmt.  (Sin  ja 
fchnelled  ?lbtro(fnen  ber  bunten  «Heferven  bewirft  auch,  bafj  bie  <S|Tig» 
fdure  fich  weniger  verfluchtigen  fann,  unb  bie  not^wenbige  Serbin» 
bung  ber  SÖaftö  mit  ber  SÖüiimwolIfafer  gehinbcrt  wirb,  welched  jur 
golge  j>at,  baß  ber  Vorbaut  ficf>  beim  Steinigen ,  &u$fot()f u  jc-  ab« 
166t  unb  weggewafehen  wirb,  woturch  teile  unb  oft  gonj  ungefärbte 
©teilen  erfcheinen,  ein  Sali,  ber  fich  vorzüglich  bei  ber  tfnwenbung 
von  foldjen  SReferven  ereignet,  bie  mit  $u  vielem  tyon  unb  ©ummi  ver« 
bieft  worben  (inb. 

gur  ein  jletd  gleichet  ©elingen  biirfeu  bie  £)rucf$immer  nicht  $u 
niebrig,  fonbern  £och  unb  bie  Temperatur  in  benfelben  nicht  ju  heiji 
fein.  2(n  ben  ©rueftifchen  bringt  man  eine  f^alb^  Slle  unter  ber  erjlen 
9?oüe  eine  jweite  an:  auf  biefe  wirb  bie  gebrückte  SBaare  mit  ber  un* 
bebrueften  ©eite  in  eine  gälte  gebogen,  bamit  ber  noch  naffe^ufbruef, 
mä^rent  ber  Drucfer  fid)  mit  tem  gortbruefen  einer  aubern  Tafel  befchdf* 
ttgt,  etwad  abtroefnen  unb  bie  Stollen  nicht  verunreinigt  werten  föttnen. 
2)iefe  Vorrichtung  fyat  zugleich  ben  3?u£en,  bafj,  weil  ber  3ufbrucf 
nicht  eben  fo  fchnell  auätroefnet,  a($  wenn  tie  £tucfe  wie  beim  ge« 
wohnlichen  £>rucfen  liber  bie  Stolle  gebogen  werben,  bie  (Sfjtgfdure 
bejfer  von  bem  9J?orbant  entweichen  fann. 

SDBehn  bie  rot^e  ober  braune  SKefcrve  eingebrueft  unb  gut  abge* 
rroefnet  ift,  £dngt  man  bie  SBaare  in  einem  fuplen  3immer  auf,  roel« 
ch<m  burch  Ventilatoren  atmofpl;drifche  Cuft  jugefityrt  wirb,  unb  mit 
Oeffnungen  verfemen  ijt,  burch  welche  bie  frei  werbenbe  (Sffigfdure  entwet» 
chenfann.  (Sine  folche  (Einrichtung  begünjtigt  bad  Entweichen  berEffig» 
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fdure  unb  beförbert  bie  innige  Söerbinbung  ber  bafifcheffigfauren  $hou- 
erbe  mit  ber  Safer.  9?ach  3  btö  4tägigetu  ipängen,  je  nach  ber  Schwere 
beö  farbigeu  90?ufler$,  wirb  bie  SBaare  abgenommen  unb  jum  SBfau* 
färben  gebraut. 

»laufärben  ber  «Saare. 

3um  Sblaufärben  hat  man  immer  einige  &tucfe  auf  j>äfpel  ge* 
fpannt  oorrdthig,  bamit  ohne  Unterbrechung  hinter  einanber  fort  gefdrbt 
werben  fann.  ÜÄan  fenft  ben  ipafpel,  wenn  bie  fclume  ber  Äüpe  forg- 
fältig  abgenommen  ifl,  be^utfam  in  b.iä  äiipeuliquibunt  ein,  bewegt 
anfange  leicht,  ^amit  bie  £uftblafen  (ich  abfpülen  tonnen,  bann  lä|jt 
man  bad&tücf  unbewegt  hängen,  unb  bewegt  nur  bann  wieber  etwad, 
wenn  ber  ipafpel  emporgehoben  wirb.  9)?an  läfjt  je&t  über  ber  Äüpe 
einige  SWi  nuten  abtropfen  unb  bringt  ben  #afpel  über  eine  anbere 
nic^t  arbeitende  Äüpe,  um  bie  gefärbte  Saare  8  bi$  10  Minuten 
lang  vergrünen  ju  lajfcn,  währenb  welcher  3*it  bie  iblume  wieber 
abgenommen  unb  ein  &weite6  ®rücf  in  bie  Äüpe  gebraut  wirb.  2tuf 
biefeSBeife  wirb  fo  lange  fortgefahren,  alö  man^tücfe  ju  färben  t)at. 
€iu  einziger  3«g  oon  4  bi$  4y2  Minuten  £auer  reicht  in  ber  Capid* 
füpe  f)  au*,  ein  fchoneö  ^ettered  fclau  ju  erzeugen. 

@ewot)nlia>  pflegt  man  ba«  gdrben  gteieft  am  frühen  borgen 
oorgunehmen,  unb  auf  einanber  folgenb  fo  fange  fortjufefcen,  al«  man 
benfelben  $ag  3Baare  $u  färben  hat.  Sflach  fceenbigung  beö  gdrben* 
wirb  ber  Arbeitdfüpe  fo  viel  gut  aufgerührte*  SnbigoUquibum  au* 
ber  ^peifefüpe  zugegeben,  al*  beiläufig  berfelbeu  entzogen  würbe, 
gut  aufgerührt,  über  Sttacht  flehen  gelajfen  unb  ben  barauffofgenben 
borgen  ba*  gdrben  fortgefefct. 

(Eine  fo  geführte  Äüpe  fann  lange  im  gebrauch  erhalten  werben, 
wenn  oon  3*it  ju  &eit  ber  angehdufte  33obenfa(  au*gehobeit  wirb, 
unb  man  nach  fcebürfen  3ufpeifen  oon  He$falf  unb  (Sifenoitriol  reicht. 
34  h^oe  gewöhnlich  1350  HS  1400  @tücfe  Capi*calicowaare  barin 
färben  lajfen,  ehe  fie  audgeleert  unb  frifch  angefefct  würbe.  2>a*  burch 
2api*fabrifate  au*genüfcte  Äüpenliquibum  würbe  entweber  burch  um- 
färben orbindrer  SOBaare  an  blauem  Pigment  oollig  erfchöpft,  ober 
ba*  barin  vorhanbene  3nbigotin  burch  ®al$fäure  al*  rebucirter  3n: 
btgo  gefällt,  welcher  für  anbere  3«Kcfe  oerwenbet  würbe. 
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SReinigen  ber  blaugef d rbten  Capiewoor«. 

9?ad)  bem  SMaufarben  wirb  bce  vom  ijafpet  genommene  SSaare 
gleich  an  gfufi  gebracht,  %  bie)  eine  §tunbe,  je  nacktem  ber  3»9 
beö  SGBajferS  fldrfer  ober  fchwdcher  ifl,  eingegangen,  von  ba  bloß  rein 
gefpüft  nnb  ol)ne  ju  treffen  ober  in  ben  flBafchrdbern  511  wafdjen, 
bem  Äut)fotfc)babe  überliefert. 

3m  70  bt*  75  ©r.  9?.  £rifjen  £ut)fott)babe  werben  für  6  £tücfe 
aneinanber  gefnüpfte  Gälte  0  5  Touren  f)in  unb  wieber  über  ben  ipafpef 
laufenb  gegeben,  herausgenommen,  imglufl  gefchweift  nnb  burch  lieber* 
brefchen  ober  im  SßBafchrabe  möglich!*  gut  gereinigt.  »ei  ben  ERefer- 
oen  für  »raun,  befonber«  aber  für  Decfgrunbe,  wirb  baö  Äu^fotttbab 
na$e  auf  80  @r.  SH.  gebracht  unb  ber  $Baare  eine  X)oppeltour  mei)r 
gegeben.  3*  bejfer  bie  SKaare  in  unb  nach  bem  Äufott)babe  gereinigt 
wirb,  um  fo  gldnjenber  erfcheinen  bie  rotten  unb  braunen  garben 
nach  bem  ärappfdrben. 

»ei  angebrachten  cafechubraunen  SReferoen  wirb  bem 
Äu^foti^babe  boppeftcbromfatireö  Äali  su^efe^t,  um  bie  (Eatechufarbe 
mit  ber  Safer  $u  befefiigen.  2>ie  Ouantitdt  beffelben  richtet  ftch  bar 
nach/  ob  fdjwache  Objeffe  ober  me£r  gebecfter  ©runb  oor^anben  tfr, 
unb  ßeigt  oon  1%  bid  3  $>funb  chromfaured  Äali  auf  eine  Äu^fot^« 
jianbe.  ®tott  chromfaurem  Äali  fann  auch  ®a(miaf  oerwenbet 
werben,  welker  gleichfalls  bie  (Sigenfchaft  befifct,  bie  »efejrigung  ber 
Gatecfjufarbe  mit  ber  gafer  $u  bewerfftelligen. 

£>ie  nach  bem  Äut)Pot^en  gereinigte  SBaare  wirb  jefct,  entweber 
a)  in  einem  &almiafbabe,  ober,  wenn  viel  Äupferfafje  bei  ben  SRefer« 
oen  oerwenbet  werben,  b)  in  einem  (Sfftgbabe  be£anbelr. 

a)  ©ad  ©almiafbab  bereitet  man,  inbem  4  $funb  in  SBajfer 
gelojter  ©almiaP  in  220  $>funb  SBajfer  gebracht,  unb  berSBaare 
immer  $u  $wei  ©tücfen  $ufamraengef>eftet,  3  einfache  Touren 
über  ben  Jpafpel  laufenb  gegeben  werben. 

b)  SEBenn  hingegen  ein  (Sffigbab  bafür  oerwenbet  werben  foll, 
wirb  bie  SSBaare  in  einem  »abe  aud  einem  Tbeile  fdjwefelfdure* 
freiem  Sfjtg  mit  10  bid  12  $t)eilen  SEBajfer  oerfdjwdcht,  auf 
biefelbe  Art  wie  im  @almiafbabe  burchgenommen,  unb  nach  &<m 
durchnehmen  oon  jwei  ®tücfen  immer  wieber  Vi  50?of  Sfflg 
Sugefefct,  unb  fo  fortgefahren,  bid  olle  §tücfe  gefduert  finb. 

3n  falfer  3a^reö$ett  werben  bie  »aber  etwad  erwdrmt,  fo  bafj 

fte  flete  eine  Temperatur  oon  18  bi*  20  ©r.  91.  jeigeiu  SHach  bem 
11.  28 
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durchnehmen  wirb  bie  SÖaare  wieber  gut  gewafcfcen  unb  für  bat 
Ärappfdrben  $ergerid)tet. 

ärappfdrben  ber  SBaare. 

>beim  Ärappfdrben  fe^t  man  bent  Söabe,  um  bie  hellblaue  garbe 
me£r  $u  conferoiren,  jugleicr)  mit  beut  Ärapp  2  $funb  in  Saffer  jjf 
löjlen  Tifdjlerleim  $u.  2>ie  Quantität  beS  garbmaferiald  befrimmt  fid» 
naefe  ben  verriebenen  leichten  ober  fcfcwereren  farbigen  Z)efftn6;  fo 
werben  beifpielweife  für  10  ©tücfe  (Ealico  leidet  farbigen  X)rucf$,  15 
bid  18  9>funb  Strapp,  unb  für  mittfarbigen  2>rucf  20  bifl  24  $funb 
beffelben  erforberlid).  Schwere  «Rothboben  färbt  man  jweimal, 
unb  gibt  beim  g>affiren  wie  beim  tfudfdrben  Ceimauflöfung  $u.  fceim 
einmaligen  Sdrben  wirb  mit  ber  SBaare  bei  24  @r.  9*.  in  baö  fcafr 
eingegangen  unb  für  rot£e  garben  wd^renb  2%  @tunten  in  langfam 
fteigenber  Temperatur  bi$  $u  einer  $Bärme  von  60,  £od)fteu6  65  (9r. 
9*.  gefdrbt,  weit  eine  ^ö^ere  Temperatur  e£er  nachteilig  alö  vorteil- 
haft auf  ben  ©lanj  ber  rotten  garben  einwirft/  unb  befonberd  $Kot&« 
boben  baburd)  leicht  rau£  unb  ungleich  erfcheinen,  wenn  ju  große  Jptye 
angewenbet  wirb. 

Dad  93orfdrben  bei  SRothböben  wirb  in  (angfam  freigen* 
ber  SBdrme  wd^renb  2l/2  ®tunben  bi$  45  ©r.  verrichtet/  unb  beim 
?(u6*  ober  ©utfdrben  in  berfefben  3eit  nicht  hö(jer  al$  55/  ^bd)\1e\\i 
60  @r.  9t  gebraut. 

«ranne  garben,  befonberd  fcobenwaare,  welche  beim  gar« 
ben  größere  ipifce  erforbern,  werben  gleichfalls  s^etmal  gefdrbt.  »eim 
^afftren.ober  93orfdrben  wirb  bie  Temperatur  nicht  &ö£er  ale)  50  ®r., 
bettn©ut--  ober  fludfdrben  hingegen  auf  70  biö  75  ©r.  getrieben.  3|ir 
£unfelung  ber  braunen  garben  fefct  man  bem  Ärappbabe  für  10  Ötütfe 
(Ealico,  je  nach  Umfrdnben,  1  %  bie  3  9>funb  0umacr)  $u. 

SBenn  ©arancin  (latt  Ärapp  juni  garben  verwenbet  wirb, 
(aßt  man  bie  Ceimauflofung  weg,  unb  gibt  ftatt  berfelben  etwa«  ®ei- 
jenfleie  unb  nur,  bem  SBaffer  entfprechenb,  fehr  wenig  (Jffigfdure  fym* 
ju,  woburch  ein  brillantes  9loth  unb  überaus  gldnjenbeöfcraun  erhal- 
ten wirb. 

3n  ber  CapiSfabrifation  ereignet  fich  manchmal  ber  unangenehme 
gaO/  baß  von  ben  gleichzeitig  in  einem  Tage  in  ein  unb  berfelben 
«Maufüve  gefdrbten  @tücfen,  einjelne  ihr  fchöneä  »tau  im  Ärappfär* 
ben  verlieren/  unb  eine  grauliche  Nuance  annehmen/  wdjrenb  anbere 
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in  bemfelben  fcabe  rein  Mau  bleiben«  tiefer  $war  feiten  eintrete nbe 
Uebelflanb  fommt  meidend  bei  feiger  Witterung  unb  bei  folgen 
@rtcfen  vor,  bie  mit  Stteferoen  gebrucft  warben  finb,  welche  oielOuecf* 
ftlberfubltinat  enthalten.  83ei  «Keferoen,  bie  feinen  Sublimat  ent^al* 
ttn,  ifl  nie  ein  ©rauwerben  ber  blauen  garbe  ju  befürchten. 

«He  in  igen  unb  ©chonen  ber  Sarben  nach  bem  Ärapp* 

färben. 

9?ach  bem  Ärappfdrben  wirb  bie2Baare  911t  gewafchen  unb  bann 
in  einem  fub£eif?en  Äleienbabe  oon  bem  eingefdjlagenen  ärapppigtnent 
gereinigt,  @efct  man  bem  Äleienbabe  für  8  ®tücfe  (Salico  l  $funb 
Delfeife  $u,  ober  feift  man  atid)  gleich  uach  bem  garben  unb  9SBafcr)en 
o£ne  3«fa&  oon  Äleie  bei  55  ©r.  SBdrme,  fo  gewinnen  bie  rotten 
garben  ein  befonbereö  Ceben,  unb  SRoxhböben  nehmen  einen  garben* 
glanj  an,  wie  man  benfelben  (Ich  nicht  bejfer  wünfchen  fann.  2(uch  bie 
hellblaue  garbe  gewinnt  baburch  an  Ceben.  Sflach  bem  Äleien  ober 
Reifen  wirb  bie  Sföaare  rein  gewafchen  unb  im  $rocfen£aufe  in  freier 
Cuft  abgetrocknet,  ober  auch  bie  garben  burch  Auelegen  ber  SBaare 
auf  bie  fcleichwiefe  noch  $6$«  gefchönr.  »log  gef  letete  2api$waau 
wirb  jejjt  mit  gefärbtem  ©elb,  gefeifte  f}m$e$tn  mit  ?ipplifationflgelb 
au$$tQTbeit<t. 

©elb  Ausarbeiten  ber  Capidf ab r if a te. 

&a$  Aufarbeiten  ber  Capiflfabrifate  burch  ©elbeinfdrben  für 
3)rünböben,  bann  ber  einzelnen  grünen  unb  gelben  Dbjefte  im  Ouer* 
itronbabe,  wirb  auf  biefelbe  SÖBeife  wie  bei  Gros-bleu  angegeben  ifr, 
»errichtet,  wobei  bie  ^erbicfung  ber  effigfauern  S^onerbe  al$2fufbrucf-- 
>a(iö  für  bad  Cluercitronpigment  Übrigend  balb  mit  ©tdrfe,  balb  mit 
OBei$enmehl,  balb  burch  ©ummi  oorgenoinmen  wirb,  gür  applifationd' 
elbe  Aufarbeitung  ber  rott)en  unb  <öraunboben-2Baare,  bann  ber 
ränge- ,  canel-  unb  chofolabenfarbigen  Capiöfabrifate  wirb  ebenfalle) 
aafelbe  2lpplication$gelb,  womit  Gros-bleu=gabrifate  auagearbeitet 
»erben,  uerwenbet. 

)elbe,  olioen-,  orange-,  canel*  unb  cr)ocolabef ar- 

bige  Co^tdfabrt  f  ate. 

SSBenn  bie  SHeferuen  für  SKott)  unb  fcraun,  (latt  im  Ärappbabe, 
1  Ouercitronbabe  gefärbt  werben,  fo  erhalt  man  $elbe  unb  olioe 
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garbe»,  unb  bei  tfnwenbung  uon  9)?ifc$urtge)ba*bern  au«  Ouercifron« 
rinbe  unbÄrapp,  aber  Ouercitron«  unb  ©raftlinpigraent,  Orange, 
ganef  unb  (£t)oco(aben'garben  in  oerf$iebenen  2(bflufungen,  bie  naa) 
ffiillfür  mannigfaltig  nuancirt  »erben  fflnnen,  wenn  man  biefelben 
©erfahren  beim  gärben  beobachtet,  welche  in  bem  2CrtffeI  Ouercitron* 
einbe  für  biefe  Htt  garben  angegeben  finb. 

£ae*  ©rafHinpigment  für  fto>  liefert  mit  ber  rotten  SKeferoe  in 
garben  <£armoijtnroti) ;  wirb  bem  ©raftfinbabe  etwae)  QampeaVMi' 
Bbfub  &ugefe$t,  fo  crfd^eint  ber  Srucf  purpurotoletr,  unb  in  einem  (etwa» 
cfyen  <£ampea>ei)oljbabe  allein  violett. 

©ei  allen  bergleiaVn  2>rucffabrifat*n  wirb  für  bie  fd)war$cn  gi« 
guren  Xafelf^marj  oerwenbet,  wela}ea  bie  ^ajfage  im  garben  mitju- 
machen  t)at. 

£uufelb(aue  £apit)«gabrifation. 

$ie  bunfelblaue,  au$  Goppel  lapi$*ga  rifation, 
meld)e  fpdter  erfl  aud  ber  t)cu*bfauen  Capiflfabrifation  entfprojfen  i|i/ 
bietet  iüuminirte  $rua?fabrifare  in  bunfelbfauem  ©runbe  bar,  welaV 
fic|  bur$  garbenpradjt  eben  fo  fe$r,  a(d  bur$  HeaV^eit  ber  garben 
felbft  aufzeichnen.  £ura)  bie$Bar)f  gefchmacfooDer  Zeichnungen  Iajfen 
fid)  auf  btefem  Sßege  fd)äne  iüuminirte  9)?öbtflf  attune ,  Umhange« 
&$aw(e)  im  Halmen,  unb  anberem  großen  giguren;©enre,  bann  breite 
unb  fctjmale&anbftreifenmufrer  für  Äleiber,  nicht  minber  auch  allerlei 
niebliche  Heine  Öeffine)  in  ber  mannichfaltigjten  2frt  barftellen. 

£ie  SBBaare  wirb  für  biefen  ausgezeichnet  fct)onen  Srucfartifel 
mit  weißer  SReferoe  gang  wie  Gros-bleu  ber)anbefr,  narr)  bem  ©unfel- 
ober  £önigdblau>gärben  unb  zweimaligem  0äuern  15  Ütttnuten  Taug 
in  einem  fubr)eifen  Äu£fot£babe  erhalten,  bann  gewafeben,  im  ©Rat- 
ten abgetroefnet  unb  für  ben  (ginbruef  ber  oerfcr)iebenen  Capie)referwn 
i)ergeria>t<t.  3ur  ©Übung  beö  Wtifterd  fönnen  in  ben  weiß  referoir* 
ten@teflen  jefrt  nachfret)enbe  SHeferoen  eingebrueft  werben:  Sffieiße  Utfr 
referoe,  ©aße)  für  tfedjtfdjwarj,  9tot$papp,  ©raunpapp  unb  catea^U' 
braune  SReferoe,  wonach  bieSBaare  hellblau,  al$bann  im  Ärappbabe  ganj 
wie  t)ellb(aue  Capie)  gefärbt  wirb.  Sttacr)  bem  Ärappfärben  fonnen 
außer  ©elb  auch  noch  anbere  $u£farben ,  $.  93.  tfppficationö'  9?ofa, 
93tolett,  ©rau  tc.  $ur  mehrfarbigen  3Uuminirung  eingepaßt  »er 
ben,  woburch  ein  reiche*  garbenbilb  im  bunfelblauen  ©runbe  erhalten 
wirb. 
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Zur  Ca))i«'5«bt ifation  vtrivanbte  $ turf 'Jabrifau. 

3n  biefeö  ©ebiet  ge£b>en  nachfrehenbe$rucf*gabrifate,  welche  im 
JJanbel  ofterd  begehrt  werben  : 

a)  @ch  warjgefdrbte  <£ampe * e&oUbtfben  mit  au*# 
gefparten  weifen  Objeften,  in  welken  bie  weißen  ©teilen  t$eif»etfe 
mit  weißet  Hefcreferue  nnb  9tot£papp  gebrucft,  nachgebe  ubö  f>eUblau, 
unb  juteßt  im  ärappbabe  gefärbt  werben  /  wobura)  im  fcbwarjen 
Qrunbe  X)efl*tnd  mit  hellblau,  weif  unb  rotten  Sarben  erfreuten. 

b)  Ärappgefdrbte  »raunbdben  mit  au«gefparten  wei* 
feit  Objefren,  nach  berfelben  SEBeife  aufgearbeitet 

c)  &rappge färbte  SRotJböben  mit  auögefparten  weifen 
Öbjeften,  nach  berfelben  Htt  aufgearbeitet,  woburch  ber  rotfre  <$ruub 
braun  erföeint. 

»ei  biefer  ©attung  $rucfwaare  wirb  ba6  audgefparte  SBeif  in 
ber  (gampecfce^oli«  ober  gefrappten  SBaare  burch  HuOlegen  auf  bie 
aMeidjwiefe  oollfommen  rein  $ergeftedt,  unb  für  ba$  gleichförmige  Äuf* 
nehmen  ber  hellblauen  garbe  in  ber  Snbigofüpe,  oor  bem  (Einbrucfen 
ber  weifen  unb  rotten  SReferoe,  bie  SBaare  in  einem  Äujfot^babe  15 
Minuten  lang  au0gefoci?t,  hernach  gut  gewafcfcen  unb  im  ©chatten 
abgetrocfnet.  $8ei  angebrachtem  (Selb  tonnen  noch  gelbe  unb  grüne 
Objefte  bargefrellt  werben ,  wenn  ndmlich  ©elb  auf  SBeif  unb  ©elb 
auf  hellblau  fdüf. 

Tin  biefegabrifationd  ?lrtifel  reiben  fidj  ber  Analogie  nach  noch  an  : 
1)  bie  fogetiannte  braun  blaue  SB  a  a  r  e  aud  Ärapp  gefdrbt,  nach' 
ge^enbd  mit  weif  er  SReferoe  gebrückt  ober  auch  <>hne  biefe  blof  »lau 
gefdrbt  ;2)©chwarjblaueS3Baare  auf  Gampecheholi  mit  3«f«> 
i>on  ©umach  gefärbt,  mit  weif  er  SKeferoe,  ober  auch  bfof  93lau  ge* 
färbt.  J)ie  weife  SReferoe  Jiefür  ijt  biefelbe,  beren  man  ftd)  $«m  (Sin* 
paffen  bei  ber  Gros-bleu-gabrifation  für  hellblau  ju  fdrben  bebient. 

d)  »raune  Ärappboben  mit  chromgelben  giguren  in  hell- 
blauem gelbe,  bei  welcher  SKeferoen  für  SJromgelbeingebrucft  unb  nach 
bem  »laufdrben  bie  gelbe  garbe  im  fauern  chromfauern  Äalibabe  ent* 
wicfelt  unb  ftrirt  wirb. 

e)  Srifirte  unb  anbere  Prappbraune  unb  (rappotolette  Sttafchinen» 
(helfen,  welche  mit  (Jhamoif'SReferoen  gebrucft,  bann  in  berÄüpe  Jett» 
blau  gefdrbt  werben,  wobei  man  fleh  folgenbtr  <£$araoi#-SRefewn 
Munt 
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t)  &un  Iel»<50amoi**ftefcr»r. 

2  2&a0  ejfigfaure  SifenojrDbufauflofung  7  ©rab 

•4  S»a&  ejfigfaure  XJonerlx;  8  ©rab  93., 

16  Coth  ©ninfpan,  werben  mit 

28  2ot§  Statte  oerfodjt,  nad^  bem  <8erfoct)en 

6  Coth  falpeterfaure«  Äupfer  jugegebeu,  gan$  erfaltet 

1  <pfunb  falpeterfaure  (Sifenauflofung  eingerührt. 

2)  3Ritte(<<ffhamoU><Refer»e. 

2  SHaß  (Sifenraerbant, 

8  Coth  falpeterfaured  Tupfer, 
24  Coth  faljfaure  3infauflofung  werben  mit 
3  «Pfunb  $>feifenerbe  unb 

1%  $funb  ©ummi  »erbicft. 

■ 

3)  geU><$hamoiS<fteferve 
1  SMafj  Sifenmorbant, 
1  90?aß  (StJig, 

8  Poth  falpeterfaured  Tupfer, 
24  Coth  faltfaurer  3tnf, 
3  g>funb  9>feifenerbe, 
iya  9>funb  ©ummi. 

Sifenmorbant  für  Littel  unb  JeU  <E(;amoie  «Heferve. 
3n  100  9)?af  SBajfer  werben 
75  <jpfunb  (Jifenvitriol  unb 
5  g>funb  2llaun  gelöft,  bie  freie  ©tfure  mit 
2%  ^fan&  @oba  gefdtttgt  unb 

25  g>funb  £lei$ucfer  eingerührt.  Die  abgeheilte  ejfigfcr)wefel- 
faure  (gifenauflöfung  (teilt  ben  (Sifenmorbant  für  ben 
©ebraud)  bar. 

2>ie  mit  £fjanioid*«Kefer»en  gebruefte  SBaare  wirb  Sbid  4  Sage 
an  einem  Orte  aufgehängt,  welker  mehr  feucht  a(6  troefen  ifr.  9?ad) 
bem  SMaufdrben  uub  Steinigen  wirb  bie  SBaare  entweber  in  einem 
fd) wachen  @obababe  bei  30  ©r.  9t.  ober  in  einem  ©eifenbabe  bei  45 
©r.  9*  burdjgenommen,  im  Slufj waffer  gereinigt  unbabgetroefner.  SBie 
bei  ben  vorigen  ffabrtfaten  fann  aud>  ©erb  uub@rün  $ur  mehrfarbigen 
Aufarbeitung  »erwenbet  werben,  wenn  2lpplication$*©elb  auf  2Beif 
unb  »lau  gebrueft  wirb.  , 
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f)gin  fefcr  leb&afte*  WöbeUftabtitat,  gelbe  grofle  Siguren« 
SRujter  in  hellblauem  ©runbe/  ober  aud)  »orburen  in  perfelben 
}\rt,  etfyalt  man,  wenn  SXeferoe  für  9tot£  nad)  bem  $3faufärben 
wie  bei  £api$  gereinigt,  bann  forgfdltig  in  einem  nicr)t  &u  war- 
men Ouercitronbabe,  bem  ber  ©erbfloff  burd)  t^ierifd)en  Ceim 
entzogen  worben,  gefärbt  wirb. 

Me  biefe  fecfcö  oerfcrjiebenen  Äupenartifel  werben  am  befieu 
in  ber  heiterblauen  ^itriotfupe  C)  ober  ber  hellblauen  SJitriol- 
fupe  D)  nact)  Verlangen  ber  ^arbennuance  (>e(lb(ait  gefärbt, 
©er  Capiöfabrifation  nod)  oerwaubte  inbigobtaue  gabrifate  (tttb 
bie  bei  und  im  Jpanbel  unter  bem  tarnen  Sprotten  unb  SÖapabe* 
ren  befannten  £>rucfartifet,  bie  auf  folgenbe  SBeife  bargejiellt  werben. 

Sprotte  tt,  wo  ber  «Borbrucf  mit  ber  weißen  SHeferoe  furlDun* 
fetblau  gegeben  unb  bann  in  ber  heiterblauen  ^itriolfilpe  bie  bäum« 
wollenen  ©ewebe  in  einem  $iemticr)  tiefen  Son  ^ellbtau  gefärbt  werben. 
Die  nacr)  bem  $(aufärben  $ur  (Entfernung  ber  $Heferoe  in  einem  fcfcwe* 
felfauren  93abe  burcfcgenommene,  bann  gut  gewctfcfoene  unb  abgetrocf* 
tiefe  Sßaare  wirb  mit  ber  SBafid  für  Jpol$braun  (effigfaure  Shonerbe, 
in  welcher  ber  tflaun  burd)  ^oljfauren  Äalf  jerfe^t  würbe )  mittelft 
per  ©runbirmafcfyine  zweimal  hinter  einanber  geflößt,  abgetrocf net 
unb  nacfc  2  bie*  3  Sagen  bee*  fangend  mit  ber  ßnleuage  für  jpot&braun 
auf  ber  äBafjenbrucfmafd)ine  geäjjt,  fobann  im  Äu^fot^fatlen  über 
Kotten  laufenb  im  Äuhfothbabe,  welchem  Äreibe  jugefefct  wirb/  bei  55 
©r.  9?.  burdjgenommen ,  nachher  rein  gewafdjeu  unb  10  ®tücfe 
<£alico  mit 

70  9)?afj  ibima^otiabfub  oon  70$fuub  sbimahol*  unb 
6  9Wa§  Ouerritronbru^e  von  2  q>funb  Ctuereitronrinbe  ge- 
färbt/  woburd)  ein  Drttcffabrifat  ermatten  wirb,  weld)e6  im  SQ?itpet 
Dunfeibraun,  JJellbtau,  ^Brafttinrotr)  unb  SßBeijj  enthält,  unbmeijrnttr 
im  carirten  ©eure  vor  f  omni  t.  SGBiü*  mau  ba$  Sftotf)  in  biefem  Hrtifel 
mehr  in  einem  fd)arlacr)arrtgen  Ärapproth  fyaben ,  fo  färbt  man  mit 
gleiten  Steilen  Ärapp,  ^tma^ol^  unb  Ctuereitronrinbe,  woburd)  e$ 
$ugleid)  einen  ^o^ern  ©rab  ber  fcefränbigfeit  erlangt  ,  ald  burd)  $i* 
mar)oI$  unb  Ouercitronpigment  allein. 

Den  fogeuannfeu  25  ap a  b  e r en  2trtifel,  welcher  in  gau&  bun- 
fetbraunem  ©runbe  mit  jartem  rotten  gigurenbrucf  bejte^t,  jMIt  man 
auf  fotgenbe  ?lrt  bar: 

Die  rein  weif  gebleichte  SÖBaare  wirb  mittelft  ber  ©aljenbrucf* 
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wenbung  oon  Gompofitionarafern,  mit  folgenber  «Re feroe  gebrucft. 
6  «D?afj  ^Baffer, 

6  Wag  teigartigea  föwefeffaurea  »fei  unb 

6  90?ag  flu)Ti9ee  fatyeterfaurea  äupfer  45  @r.».  werben  gut 

burcfc  einanber  geruht ,  bann 
1  <Pfunb  ©rünfpa«,  welker  juoor  in 

1%  ^e)7i9faurer^onerbeio@r.JÖ.  geweidet  würbe,  $in* 

jugebradjt,  unb  baa  ©anje  über 
22  <pfunb  gebrannte  ®tarfe  9^ofT«i/  bann  öfter*  aufgerührt, 
bi*  bie  Dteferoe  gan$  erfalfet  ift. 
<Ha«  2bt$3  ©tunben  bra  £ruefe  wirb  bie  SBaare  in  ber  Hauen 
3nbigofupe  mittelblau  gefärbt,  $ernac$  bur*  ein  fcfcwefelfaured  »ob 
pajfirt,  in  ben  SBafcfcräbern  mögfidjf!  rein  gewafcfjen  unb  abgetrocknet, 
wonach  mit  8©r.fc.  (tarfer  effigfauren  $$onerbe  (?üaun  burcfc  £ol&- 
fauren  Äalf  jerfc^t)  j  weimal  geffo&t,  abgetrocfnet  unb  na*  oier-  bia 
fünftägigem  J?dng?n,  $ur  «OerfTudjtigung  ber  (Sffigfaure  unb  fcifbung 
bafifd>«effigfaurer$$onerbe,  bie  föaare  in  einem  focf^eißen  SBafferbab, 
bem  etwa«  Äu£fot&  jugefefrt  wirb,  burdjjgenommen  unb  alebann  auf 
fofgenbe  SBeife  gefärbt. 

Söorfdrben  Der  afcaare. 
gur  loetucfe  Galico  werben  40  90?ag  »ima^^abfub,  von  40?>funb 

SBima&oIj. 
6  9D?afj  Ctuercitronbrttye  uon  2  $funb 

Duercitronrinbe  unb 
2  $funb  im  SOBaffer  gelöjlen  %ifä< 
ferleim  $um  gärben  genommen. 
5Wan  ge£t  bei  24©r.<H.  in  baa  »ab  ein,  färbt  bia  jur  So** 
$ifee  unb  reinigt  nact^er  im  gfuß  unb  ben  SBaförabern. 

^uafdrben  ber  SBaare. 
2>aa  ^udfdrben  wirb  eben  fo  mit  40  90?a)j  »ima&of&abfub  t>on  40 

$>funb  »imafcols 
6  90?afj  &uercitronbrii&e  oon  2 

$funb  duercitronrinbe  unb 
2  3>funb  im  2Bajfer  gelogen  Sifcfc- 
lerfeim  oorgenommen ,  unb  bia  jur  Äoc$£i£e  gefärbt,  £ie  gefärbte 
SBaare  wirb  rein  gewaf^en  unb  nac$£er  im  ©Ratten  abgetrocknet. 
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JJellblaue  Ätipenf abrtfate. 

3u  einem  reinen  ganj  gleichförmigen  hellblauen  Äiipengrunb 
mit  weifen  giguren  werten  bie  ffinften  unb  im  gaben  ganj  egalftert 
baumwollenen  ©ewebe  oerwenbet,  weil  ungleiche*  ©efpinnjl  unb  un* 
gleicf)ed  ©ewebe  $ur  golge  ^abeti ,  ungleich  »lau  gu  veranlafTen ; 
aurf)  muß  bie  abfolut  rein  weif  gebleichte  SBaare  wie  für  bie  Gros-bleu 
gabrifarion,  burdj  2(u$fochen  in  <pottafci)enlauge  unb  nad^eritjed 
Cufttrocfnen  bafür  vorbereitet  werben.  2>er  3wecf  bed  ©einigen*  wirb 
noch  um  fo  »ollfoinmener  erreicht,  wenn  bieSEBaare  in  einem  fubt)eifen 
Äu^fot^babe  8  bie  10  Minuten  behanbelt,  unb  h^nach  fo  fange  gut 
gewafchen  wirb/  bid  fte  oollfommen  flar  unb  weif  erfcheint. 

25eim  £)rucfen  ber  weifen  Steferoe  rauf  Ofen^ije  oermieben  unb 
bie  SSBaare  nach  bem  £rucf  in  einem  mehr  feuchten  alei  trocfenen  3im* 
mer  für  bad  fclaufärben  aufbewahrt  werben ,  auch  burfen  bie  £)rucf- 
jimmer  feine  faute  fünfte  enthalten,  weil  jebe  ©aurebiepofition  bem 
gleichförmigen  anfärben  in  ber  3nbigofupe  tförenb  entgegen  wirft 
£>ie  3nbigofi1pen  Dürfen  nicht  &u  oiet  Äalf  enthalten,  weif  fonjt  leicht 
burch  ba$  nur  furje  Verweilen  in  benfelben  Ouftblädchen  entgehen,  an 
beren  ©teilen  nach  bem  Sdrben  weife  ©priefeln  (ich  $eigen. 

2>ie  im  Jpanbel  »orfommenben  hellblauen  Äüpenfabrifate  befielen 
meiflen* : 

a)  in  h'Uinbigoblauem  ©runbe  mit  weifen  gt' 
9  u  r  e  n  ; 

b)  in  J?  ellin  big  ob  lau  mit  weif  unb  fc$war$er 
Ausarbeitung; 

c)  in  Jpellinbigoblau  mit  weif,  fchwarj  unb  cate^ 
etyubrauner  21  u  da  r  b  ei  tu  n  g; 

d)  in  £eltinbigoblau  tu i t  w e i f  u n b  b u n  t f  a r b i  g e r 
?( p  p l  i  c  a  t  i  o  n  d  f  a  r  b  en-H u  d a  r  b  e i  t  u  n  g. 

a)  £ie  reinflen  hellblauen  ©runbe  mit  weifen  giguren  färbe 
ich  in  ber  abgefldrten  h*H*rblauen  3innorpbulfupe  H),  inbem  ber 
SBaare  ein3ug»onl  bid  1  %  Mnuten  gereicht  wirb,  ober  inSrmang* 
Iung  berfelben,  in  ber  $eiterblauen  fyUen  q>erlfupe  G).  3n  beiben 
wirb  ber  «Rahmen  beim  gärben  fanft  eingefenft ,  unb  ohne  alle  Bewe- 
gung ruhig  fangen  gelajfen,  bid  ber  garbentcn  ereilt  i|t,  bann  unter 
leichtem  bewegen  in  bie  Sptye  gebogen,  unb  entweber  an  ber  Cuft  oer* 
grünen  gelajfen,  ober  nur  gang  furje  3eit  in  ein  fet}r  fchwached  (Et)lor- 
falfbab  eingefenft,  bie  bie  garbe  ein  föönee  »lau  angenommen  hat. 


Digitized  by  Google 


442 


<fta<4  bem  &faufo*rben  unb  SEBafdjen  im  glufl  paffire  man  bie 
SBaare  in  einem  fcr)wacr)en  fcfjwefelfauren  93abe  $ur  SBegfcfcaffung  ber 
weißen  9teferoe,  wafd)t  wieber  unb  gibt  $ur  Belebung  ber  Hauen  garbe 
ein  gang  fd)wacr)ed80©r.Stf.  warme*  ®obabab,  in  weldjem  bie  SGBaare 
einige  Sttafe  über  benJpafpel  laufenb  getrieT»en,oon  ba  imgluffe  gewann, 
au*  etnanber  gehalten  $wifcfeen  $wei  dplinbern  eittwäffert,  unb  bei  93er- 
meibung  von  ®onnen(trahl«n  in  freier  Cuft  im  Ratten  abgetroefnet 
wirb,  Jpeijje*  äbtroefneu  mad)t  bie  garbe  unferjeinbar  unb  trübe)  #u$- 
winben  auf  bem  SKingpfahl  öftere)  ungleich. 

2>ie  weife  SKeferoe  für  ben  X)rucf  ijt,  wenn  bie  hellblaue  garbe 
in  einer  ber  benannten  Äüpen  gefärbt  wirb,  biefelbe,  welche  für  bun- 
felblaue  Sööben  »erwenbet  wirb. 

b)  93ei  hellblauen  ifcöben  mit  weif  unb  fc$war$er  gigurenauöar' 
bettung,  wirb  bie  weife  (Sinpafjreferoe  bie  bei  ber  Gros-bleu  gabrifa« 
tion  angegeben  ijt,  für  ben  ©ruef  oerwenbet.  3»m@djwar$brucf  btenen 
na^fle^enbe  tafelfcrjwarje  garben : 

$afelfcr>war$  9?r.  I. 

2  3ftaß  ©alluöbrühe  6  ©r.      werben  mit 

16  Poth  SOBeijenme^l  oerbieft,  beinahe  falt 

10  Coth  falpeterejfigfaure  (Sifenauflöfung  unb 

1  Coth  Baumöl  Jingugebracfet  unb  faft  gerührt. 

£>ie  falpetereffigfaure  gifenauflöfung  wirb  bereitet/  wenn  i«  6 
$funb  falpeterfaurer  (Sifenauflöfung  2  $funb  gepulverter  ^leijucfer 
eingerührt  werben.  £>ie  ffare  glüjfigfeit  (teilt  bie  €ifenauflöfung  bar. 

$ af  elfcf)  warj  97r.  2. 

2  OTaß  (Sampecr>e^o(^ntr)e  uon  4  <pfuub  Jpolj  mit 
20  eott)  SGBeijennKr>I  »erfocht, 

2  Coth  Baumöl  eingerührt,  beinahe  falt 
1  $>funb  falpetereffigfaure  (Sifenauflöfung, 
4  Coth  falpeterfaure  Äupferauflofung  55©r.SÖ.  eingerührt. 
SWan  färbt  entweber  in  ber  ^etterblauen  ©itriolfüpe  C) ,  ober 
ber  hellblauen  93itriolfüpe  D),  bei  einem  3ug  oon  1,2  bis  3  DOTinu* 
teu,  je  nadjbem  man  bie  blaue  garbe  h*Uer  ober  bunfler  $u  h^en 
wünfdjt.  IWad}  bem  SÖlaufdrben  wirb  bie  SBaare  */«  ©tunben 
lang  in  glufj  eingehangen,  gut  gewafcr)en,  in  einem  ^tiftn  SEBaffer- 
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babe  paffirt,  wteber  gut  gewflfdjen/  entwdffert  unb  im  ©chatten  ab* 
getrocfnet. 

c)  95ei  hellblauer  ©runbfarbe  mit  weiß ,  fchwarj  unb  catechu- 
brauner  garbenau«arbeitung  wirb  catechubraune  SReferoe  eingebrucft 
unb  gan$  wie  oorhergehenb  c)  oerfahren.  SWach  bem  S&laufdrben,  (Sin* 
fangen  in  gluß  unb  SBafdjen  /  wirb  bie  SÖaare  jur  ^efefligung  ber 
<£ared)ufarbe  in  einem  40  ®r.  9t.  warmen  cfjromfauren  &a(ibabe  pafftrt, 
wieber  gut  gewafchen,  aldbann  in  einem  45  ©r.  heißen  SBajferbabe 
burchgenommen,  gefchweift  unb  im  Schatten  abgetrocfnet. 

d)  Jpellinbigoblau  mit  weiß  unb  buntfarbiger  Bpplifätion*  gar* 
bennuearbeitung  wirb  bargejtellt,  wenn  in  ben  fertigen  X)rucffabrifa« 
ten  b)  unb  c)  ben  ttftuflern  angemeffen/  noch  andere  SUuminationft- 
farben ,  j.  95.  ©elb,  9?ofa,  93iolef t  :c.  in  ben  oorhanbenen  weiß  refet* 
oirten  Stellen  angebracht  werben. 

3n  ber  Jeiterblauen  «öitriolfüpe  C)  unb  ber  hellblauen  «öttriol» 
füpe  D)  fann  auch  in  trüber  glüjjigfeit  gefärbt  werben,  ©iele  Jahre 
fang  herrfdjte  bie  Meinung  vor,  fich  beim  S&laufdrben  nur  ganj  ab' 
gefianbener  geller  $üpen  $u  bebimen,  von  welcher  Xnficr)t  man  jeboch 
feit  einiger  3rtt  bei  uerfchiebenengabrifationftartifeln/  fowojjl  im  ßeü* 
Wittel-  als  £>unfelblaufdrben  jurücfgefommen  ijt,  inbem  man  gefun» 
ben  ^at/  baß  ein  etwa«  trübliched  Äüpenliquibum  nictjt  allein  fcrjneUer 
unb  beffer  blau  färbt/  fonbern  auch  bie  aufgebrucften  SReferoen  in  ber 
trüblichen  glüffigfeit  weit  weniger  angegriffen  werben.  Uebrigenö  bür« 
fen  bie  ju  fdrbenbe  3euge  ben  SÖobenfafc  nicht  berühren,  weil  fonfl  an 
biefen  ©teilen  glecfen  in  ber  SBaare  entfielen. 

SRittelblaue  äüpenfabrifate. 

SWittelblaue  ÄüpenfabrtPate  erforbem  gleich  ben  hellblauen  gut 
vorbereitete  weiß  gebleichte  SBaare.  @ie  werben  in  ber  h«iterblauen 
93itriolfüpe  C),  ber  hellblauen  SOitriolfüpe  D)  ober  in  aufgefärbten 
Äupcn  für  Dunfelblau  mit  mehreren  3«gen,  je  nachbem  bie  garbe 
heller  ober  bunfler  gewünfcht  wirb/  gefärbt,  unb  nachher  *&en  fo  wie 
hellblaue  garbrifate  behanbelt. 
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Miaut  unb  grüne  Aufarbeitung  butä*  ben  93Jeg  der  Itttii 
Maufärb  eret<  Smurägntren  mit  Gftromtali  »nb  2i*feen 

mit  fanreit  <£nlet>agcn. 

A)  tUtiße  /ignren  in  (KUblanem  <Brnn*e. 

r 

X)iefe  tnterefTante  gabrifationdmet^obe  ijl  eine  (Srjinbung,  welcfce 
wir  3  a  m  e  d  Z  $  o  m  f  o  n  in  ^rimrofe  $u  banfen  £aben,  unb  ficr)  oor^ 
&ügli$  auef)  ba&u  eignet/  in  grünem  ©ranbe  weije  giguren  ^eroorju» 
bringen,  welches  nur  burd)  biefen  unb  ben  oon  ÜÄercer  angegebe- 
nen SGBeg  in  ber  Äüpenfabrifation  $u  erreichen  ift. 

@owo(jl  für  blaue  ald  grüne  2)rucffabrifate  wirb  bie  rein  ge, 
bleibte  wie  für  9>ijtaj  be$anbe(te  SÖBaare  na$  bem  Saften  breit  au$-- 
einanber gehalten,  burd)  jioei  (Snn'nber  laufenbentwäffert,  bann  fogleid) 
auf  Stammen  gefpannt  unb  im  nod)  feuchten  Buftanbe  in  ber  ^erffüpe 
G),  ober  einer  anbern  fcrjwacften  3nbigofüpe  ber  beliebige  $ell-  ober 
aud)  mejr  mittelblaue  garbenton  burcr)  me$r  ober  weniger  3üge  gege* 
ben.  Sflacf)  bem  SMaufdrben  wirb  bie  SBaare  rein  auSgewafcfyen,  in 
einem  fefewadjen  ©obababe  bei  30  ©r.  SK.  burdjgenommen ,  oon  ba 
wieber  gewafdjen  unb  im  ©Ratten  abgetroefnet. 

3mprägntren  mit  (S^romfali.  gür  35  ®tücfe  hellblau 
gefärbte  (Ealicowaare  werben  7  $>funb  boppelcfyromfaured  Äali  in  15 
S0?aj?  SCBajfer  gelöjl  unb  45  (Wag  falteö  giupwaffer  &in$ugebrad)t.  $ie 
SBaare  wirb  mit  ber  ganj  erfalteten  glüffigfeit  auf  ber  Äfo^mafdjiue 
zweimal  hinter  einanbergrunbirt/  aldbalb  in  einem  ganj  finjtern,  nur 
mäßig  temperirten  Cofat  abgetroefnet,  unb  gleich  nacfybem  fte  trotfen 
ift,  abgenommen,  für  ben  Jpanbbrucf  gemangt  unb  in  Sudler  eilige* 
wicfeU,  an  einem  jtnflern  Orte  aufbewahrt;  aldbann  bem  £)rucf er 
nur  jtücfweife  oerabfolgt.  gür  ein  jarted  himmelblau  wirb  nte£r  mit 
SSBaffer  uerfet) Wächte,  für  9ftitte(Mau  hingegen  me£r  oerftdrfte  d^rora- 
faliauflöfung  junt  Smprägniren  ber  SBaare  oerwenbet.  2>ad  quantita' 
tioe  93er£ältnifj  richtet  ftcf>  babei  immer  nad)  ben  »ergebenen  blauen 
garbetonen. 

2>ie  genfler  in  bem  £>rucF$immer,  wo  bad  Qrucfen  mit  ber  (gnfe- 
oage  vorgenommen  wirb,  muffen  mit  SKouIeaud  verlangt  unb  überhaupt 
nur  fo  oiel  Cid)t  eingefaffen  werben ,  aTd  ber  £rucfer  jur  Arbeit  be^ 
nötigt.  Unmittelbar  einwirfenbe  @onnen(tra£len  äufern  auf  bie  £>auer- 
Jafttgfett  ber  Saare  $$$fl  gefä$rric|e  ®«mptome,  bie  Sertur  ber 
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gafer  wirb  baburcfc  in  furjer  3ett  jerftfrt  unb  bie  Haue  garbe  ge* 
Weicht ;  eine  (Srfcrjeinung,  welcfte  burcf)  oiel  »erbreitete*  Cicfct  ebenfalls, 
jebod)  langfamer  herbeigeführt  wirb.  Auf  ben  ©runb  ber  fo  leidjt  $er- 
florenben  SBtrfung  be$  ctyromfauren  &a(i  auf  bie  Safer  bur<$  (Sinwir- 
fung  beö  Cid>t6,  pflegt  man  für  ben  ipanbbrucf  immer  nur  fo  oiel 
SBaare  ju  c$romiren,  a(6  tdglid)  gebrucft  werben  fann,  unb  verwahrt 
biefelbe  in  £ücr)er  eingefdjlagen  an  einem  finftern  Orte,  am  beflen 
in  gefdjloffenen  Äifteu. 

Sur  ben  SBaljenbrucf ,  wirb  bie  mit  (Ehromfali  impragnirte 
SBaare,  fobalb  fte  trocfen  ift,  gleidj  gebrucft,  unb  bie  Temperatur  in 
ber  S0?anfarbe  für  baä  2tbtrocfnen  nur  mäfjig  gehalten. 

©feiet)  naefr)  bem  £>rucfen,  wenn  bie  (Snleoage  gan&  trocfen  ge* 
warben ,  wirb  bie  SBaare  in  gtuß  eingegangen,  von  ba  gut  gewa* 
fdjen,  in  einem  1  ©rab  ».  flarfen  <pottafcr)en.  ober  ©obababe  bei 
24  ©rab  SßSdrme  burefcgenommen,  wieber  gewafefcen,  aufgefangen 
unb  im  ©Ratten  abgetroefnet. 

(5  n  l  e  o  a  g  e  für  ben  9GB  e  i  |j  b  r  u  cf .   2(  e  fr  w  e  i  ß. 

Sur  ben  Jpanb-  wie  für  ben  SÖalienbrucf  wirb  bie  SBeifjbeift*  auf 
folgenbe  ?lrt  bereitet: 

15  q>funb  @auerfleefal$  werben  in  einer  fupfernen  SReibfc&ale 

mit  fupfernen  Äugeln  jum  feinjren  ®aft  abgerieben. 
UV*  <Pfu»b  ©tdrfe  werben  mit 
12  *D?afi  SBaffer  oerfodjt,  gan$  falt  gerührt,  bann 
24  £ofh  weifje  ^djwefelfdure  juoor  in  l  %  ^funb  SBajfer  gelbfctyt, 
erfaltet  hinjugebrad)t  unb  $ule&t  bad  abgeriebene  Äleefalj  ein- 
gerührt. 

3u  bem  flugenblicfe,  wo  ber  90?obel  ober  bie  graoirte  SBalje 
biefe  »ei^e  aufbrueft,  erfolgt  plöfclicr)  weiße  Entfärbung.  Die  fauren 
<§alje  ^erlegen  Riebet  bad  cr)romfaure  Äali,  bie  frei  geworbene  Ghrom» 
fdure  eutmtfcfyt  ftcr)  im  CT^romo>rpbuI/  welcr)e0  ftcr)  mit  ber  angewanb* 
ten  ^ppanjeufdure  (®auerfleefalj  unb  SSBeinfteinfdure)  $u  Doppelfal-- 
jen  oerbinbet,  woburet)  <£auerftoff  frei  wirb,  welcher  auf  ben  3nbigo 
im  2lugenblicfe  ber  (Jntbinbung  einwirft  unb  benfelben  weiß  bleibt 
(jerflort),  wobei  fia)  fohlenfaurefl  ©ad  entwicfelt. 

Sür  ganj  jarte  himmelblaue  Töne  fann  bie  (Snleoage  föwddjer, 
für  mittelblaue  Töne  wirb  fte  hingegen  in  ben  fauren  Taljen  tfdrfer 
angewenbet.  »ei  ben  leperii  fe&t  man  fo  lange  concentrirte  SBein-- 
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fieinfdure  obet  3utferfdureHuflofung,  öfter*  atidj  n  od^  ^alpeterfdure 
£in$u,  biö  bie  SÖeifid&ung  »ollftdnbig  erreicht  wirb,  93erfcfowdd)t 
wirb  bie  Snleoage  burcfc  £injugeru$rten  Otdrfefleijter. 

$?ouffeline  unb  3<tconnetd  im  reinfte n  Jpimmelblau  mit 
weißen  giguren  *  3Ruf!ern  fl^Ue  id)  nacfc  biefer  gabrifation6met$obe 
auf  nadWe&enbe  SBeife  bar.  >3n  einer  dußeril  fdjwadjen  3nbigofupe 
werben  ber  juoor  naß  gemachten  «SBaare  2  3üge,jeber  3ug  oon  2  bie 
4  ®efunben  unter  Bewegung  bed  Stta^mend  gegeben,  nacfc  bem  SBlau-- 
fdrben  gereinigt ,  mit  einer  fe&r  oerbünnten  Qtyromfaliauflofuna,  ge- 
flößt, bann  mit  oerfcf>wdd)ter  (gnleuage  weiß  gedjjt,  gewdflVrt  unb 
bae)  SMau  in  einem  24  ©rab  warmen  (eisten  ®obababe  belebt,  wo- 
burd)  ein  fe$r  lieb(idj)ee)  feines  ©rucffabrifat  für  &amenfteiber  er* 
jeugt  wirb. 

©oppelbaue  Dr u cf fabrif ate  in  $eU  unb  mittelblauen 
fcdnbern  mit  weißen  giguren  £abe  id)  öaimrcf)  bargefreUt,  baß  bie 
mittelblauen  «Streifen  burd)  ben  2BaI$ent>rucf  gegeben,  unb  auf  bem 
SBege  ber  ganence--  Sölaufdrberei  blau  bargeftellt,  nad)$er  ber  ©runb 
Jellblau  in  ber  ^erlfüpe  gefärbt  würbe,  unb  im  gortlaufe  ber  gabri* 
fation,  wie  eben  abge^anbelt,  weiter  »erfahren  würbe. 

£>ie  boppelblauen  £rucffabrifate  in  gellen  unb  mittelblauen 
©treifen  mit  weifen  giguren  lajfen  ftc$  auc$  auf  folgenbe  SBeife 
barftellen. 

£)ie  rein  gebleichte  SBaare  wirb  mit  9  ©rabSÖaume'  (larfer  neu* 
traler  fa)wefel*  ober  faljfaurer  99?anganauflöfung  auf  ber  ©runbirma* 
fcfcinegeflo&t,  bann  abgetrocf  net  unb  mit  12  ©rabSÖaunte  jtarfer  faujti-- 
fdjer  Äaliauge  30  ©rab  9?.  warm  grunbirt,  abgetrocknet  unb  fcernadj 
gut  gewdjferr.  3e^t  wirb  bie  manganbraune  SGBaare  in  einem  75  @r. 
SR.  Reißen  2>ot>abaU  (%  $>funb  ®oba  in  80  $funb  SBajfer)  eine 
93iertelj!unbe  lang  in  bem  SÖabe  über  ben  ipafpel  $in  unb  wieber  gc 
bre£t,  alöbann  in  ben  SSBafdjrdbern  rein  geivafdjen  unb  abgetrocf  net. 

9?un  wirb  bie  SKeferoe  für  ipeüblau  gebrucft,  welche  in  folgen» 
ber  3ufammenfe^ung  befreit: 

3n  6  $>funb  SOBafler  werben 

1%  ?>funb  SÖeinfteinfdure  unb 
1  g>funb  Dralfdure  gelöft,  mit 
8  $>funb  $>feifenerbe  $ufammengeril§rt,  bann 
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2  $funb  bicfea  ©ummiwaffer  (1  $funb  ©uramt  auf  1  <pfunb 
5Baj[er)  unb  julefct 

8  Cot$  fcfcwefelfaure  3nbigoauflöfung  eingerührt. 

Sttad)  bem  2>rucf  werben  ber  SBaare  ben  anbern  Sag  jwei  3üge, 
jeber  3ug  oon  5  SRinuien  in  ber  ^eiterblauen  «öitriolfüpe  gegeben, 
nacf)  gutem  Vcrgrünen  in  eingegangen/  in  ben  3Bafcr)rdbcrn 
rein  gewafcfjen ,  alöbanu  ber  QRangangrunb  im  fauren  föwefelfauren 
Ciifenornbulbabe  abgezogen ,  wonad)  bie  3Baare  mittet'  unb  r)e(lblau 
gefärbt  erfcfjeinf.  wirb  jefct  wieber  rein  gewafdjeu,  abgetrocfnet, 
mit  d>romfauren  Äali  imprdgnirt  unb  julefct  mit  faurer  (Snteoage 
ber  weiße  Jigurenbrucf  auf  bie  befannte  SBeife  gegeben. 

3»  Snglanb  wirb  aud)  ein  ©erfahren  angewenbet,  £etl  unb 
mittelblau  unigefdrbte  SBaare  burcr)  ben  21ufbrucf  mit  djromfaurem 
Sali  unb  ^ojfiren  in  einem  pflanjenfauren  ifcabe,  örtlich  weife  Stel- 
len in  blauem  ©runbe  barjujtellen.  Die  3Baare  wirb  im  93err)dltniß 
bed  me&r  ober  weniger  tiefblauen  Soned,  mit  me$r  ober  weniger  auf» 
gelojtem  fauren  djromfauren  Sali,  burd)  ®tdrfe,  SSBei&enme^l  ober 
©ummi  oerbieft  aufgebrueft,  unb  gleicf)  nacf)  bem  2>rucf,  ber  Siefe 
bed  Hauen  $oneä  entfprecrjenb  /  burcr)  ein  mer)r  ober  weniger  flarfeö 
oralfaureö  83ab  genommen/  oon  ba  über  $Bdrme  ge^enb  in  ein  äalf* 
ober  ^ottafdjenbab  rtnlaufenb  gebracht,  bann  im  gluffe  gefdjweift, 
gut  gewafd)eii/  entwdjfert  unb  im  ©chatten  abgetrocfnet,  wobutdj 
bie  weißen  Objefte  bed  Bufbrucfe  ficfj  »ollfommen  entwicfeln.  3e  con* 
centrirter  bad  oralfaure  »ab  in  flnwenbung  gebracht  wirb,  um  fo 
bifrinfter  unb  fcf)drfer  erfcr)einen  bie  Huförucfgegenjtdnbe.  ©djwadje 
SSdber  oerurfacf)en7  baß  bie  3ig"N"  ntcf)t  fcfyarf  erhalten  werben/ 
fonbern  öfters  austreten. 

99?an  fjat  auefy  oerfuefct  burd)  örtlichen  tfttfbrucf  mittelft  Qtyrom* 
fdure  in  &ell*  unb  mittelblauem  ©runbe,  o&ne  Vorbereitung  mit 
Qtyromfali  ba$  »tau  unmittelbar  weiß  $u  d£en  /  wobei  man  ftd)  für 
ben-flufbruef  bloß  ^Ijener  «Wobei  bebienen  fann.  2>a  jeboer;  biefe« 
Verfahren  nur  ein  befcfjrdnfted  Selb  in  ber  änwenbung  julaßt,  t)at 
man  ed  balb  wieber  aufgegeben.  (50  befielt  in  golgenbem.  »3n 
2  3>funb  concentrirter  @d)wefelfdure  werben  unter  (lerem  Umrühren 
mit  einem  ©la$|rdbd)*n  %  $funb  fein  gepuloerted  boppelcr)romfauree 
Äali  eingerührt/  nacb  einigem  ®te£en  1  $funb  SGBaffer  unter  Um* 
rühren  $ugefe&t.  X)ie  ftlüfiitftit  wirb  nad)  bem  Srfalten  burd)  einen 
gldfernen  %ti$tev,  beffen  untere  Deffnung  mit  einem  ©laefiopfet  $alb 
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gefdjfoffen  ift,  unb  ftd^  inwenbig  etwa*  reiner  @anfr  befutbet,  fiCtrirt. 
2  qpfunb  SBaffer  werben  mit  3  Cot$  Sragant  jum  Sragantfdjfeim 
gemalt,  jwei  Sage  freien  gelaffen,  bann  oon  ber  filtrirten  fluflöfuiig 
fo  oiel  eingerührt,  bi*  etne^)robe  baoon  ben  blauen  ©runb  weiß  d&t, 
Sflad)  bem  Xufbrucf  ber  SBeißdjje  (aßt  man  bie  SBaare  eine  ©tunbe 
$dngen,  pajfirt  fie  burd>  ein  ^eißed  ffiajferbab  unb  nimmt  fte  julefct 
in  einem  fub$eißen  ©eifenbabe  burdj,  wonacf?  gewafd}en  uno  im 
^cfyatten  abgetrotfnet  wirb. 

SnMftoMau  *ntcn  tot&cö  Gnanetfcnf  ali  in  fPtitttritftiug 
»om  f  aufttfe$en      alten  toet$  gu  äfcett. 

SÜlercer  in  Dacfendaw  £at  bie  (Sntbetfung  gemacht,  baß,  wenn 
man  inbigoblau  gefärbte  baumwollene  Öewebe  mit  einer  Jluflöfun^ 
oon  rattern  (Eoaneifenfali  imprdgnirt  unb  faufltfdt>e  Sali*  ober  97a' 
tronfauge  mit  gebrannter  @tdrfe  uerbicft  auförucft,  baö  SMau  jerjrört 
wirb,  unb  bie  aufgebrühten  ©teilen  na$  bem  SBdjfern  rein  weiß  er- 
föeinen.  9?acfc  biefer  90?et&obe  fonnen  uiiiblaugefdrbte,  baumwollene 
3euge  mittelfl  ber  SßBaljenbrucfmafcfjine  in  ben  jarteflen  Wujrern  ge- 
brüht, rein  unb  föarf  fle^enb,  bargeßellt  werben. 

£ie  (Srfldrung  biefer  SHeaftion  fdjetnt  bie  &u  fein,  baß  ba$ 
rot£e  (Eoan eifenf alt  Fe  2  Cy  6,  3  K,  eine  große  93erwaubtfd)aft  für 
ein  weitere*  2Uom  Äalium  £at,  um  in  Fe  2  Cy  6  4  K  ober  gelbe* 
Gpaneifenfali  überjugefcen,  wobei  ber  ©auerfroff  im  Hugeublitfe  fei 
nee  greiwerben«  ben  blauen  garbefloff  entmifdjt  (jerftort).  Da« 
rot$e  (Epaneifenfali  bilbet  alfo  mit  ben  dfcenben  Hlfalien  ein  fräftiged 
Djnbationömittel. 

£)ütd)  93erfur^e,  bie  idj>  nad)  biefer  9ttet$obe  Snbigoblau  weiß 
ju  d$en  unternehmen  ließ,  £at  fid)  £erau$  flefiellt,  baß  für  hellblau 
ju  d£en  auf  2  9>funb  SBöjfer  4  Cot£,  für  SWittelblau  $u  dfcen  £iiige* 
gen  6bi&7$ot§  froftaUifurte*,  rot^ed,  Haufaured  Äali  jum  ©runbircn 
erforberlicfc  werben,  um  mit  16  btd  26  ®rab  &aume  fldrfer,  burd? 
gebrannte  ©tdrfe  oerbicfter  2(e(jlauge  ein  reine*  2Beiß  barjuftellen, 
woburd)  ber  ^rojeß  verteuert  unb  in  biefer  Jpinfidjt  bie  Darf!e(Iung6- 
art  biefed  2)rutffabrifate$  mittelfl  djromfaurem  Sali  jletd  ben  93or* 
jug  be^aUeu  wirb. 

§ür  grüne  £>rucffabrifate  mit  weißem  gigurenbrucf ,  burcf? 
Unterjtüfcung  oon  ejfigfaurer  S^onerbe  unb  naa>herigem  gdrben  im 
2Bau--  ober  Ctuercitronbabe,  laßt  ftcf>  ba6  <8erfa£ren  mit  rotfrem  blau? 
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fouren  Sali  nicht  oerwenben,  »eil  fefbft  bei  einer  26  ®rab  ftarfen 
frifch  bereitete«  faujJifchen  äalilauge  ber  aufgebrucfte  gigurenbrucf 
im  Ouercitronbabe  flott  weif*,  gelb  erfdjeint.  llebrigen*  bleibt  noch 
gu  bemerFeu ,  bafi  bie  blaue  5Öaare  mit  rot^em  bfaufauren  Äali  im 
prdgnirt,  balb  nach  bem  3Beifjd$en  mit  ber  faujlifcben  Äali-  ober 
<Ratronlauge  grwäfftrt  werbe,  weil  burch  längere*  Verweilen  bad 
SBeifj  nach  bem  Xufbrucf  ftufenweife  jurücfge^t  unb  fchoir  nach 
24  ®tunben  etwa*  trüb  erfcheint. 

B)  Weifte  f\$nxtn  in  grfttum  tfrairtt. 

Um  biefed  intereffonte  ächtfdrbige  Qrucffabrif  at  in  mann  in}» 
faltigen  grünen  2ibjhifungen  &u  erhalten,  wirb  bie  $Baore  bem  grü» 
uen  Sorbenton  jufogenb  Don  JJell  bi«  in  mittelblaue  Söne  übergeben* 
nniblau  gefdrbt,  gut  gereinigt  unb  im  Rotten  obgetrocfnet 

£ie  SBaare  wirb  je&t  mit  8  ®rab  93.  jtarfer  effigfourer  $$on« 
erbe  zweimal  hinter  einanber  ouf  ber  Äfo^mafchiue  ,  batf  erfle  €0?al 
mit  geringer/  bo6  onbere  SHal  mit  jtarfer  ^reffion  gruubirt,  forg* 
fättig  in  ber  SBdrme  abgetrocfnet,  bann  abgenommen,  in  einem 
luftigen  ttoben  aufgehangen,  unb  4  bie*  5  Sage  jur  Verflüchtigung 
ber  Sjfigfdure  unb  fciloung  ba|if<h  etfigfaurer  $$onerbe  auf  ber  gafer 
fangen  gelajfen.  Bloch  ©erlauf  biefer  3ett  wirb  $um  Hb^en  in 
einem  warmen  äleienbabe  gefcbritten,  wobei  auf  folgenbe  SBeife  »er- 
fahren wirb.  <£$  werben  2  ^tücfe  (£a(ico  an  einanber  geheftet,  in 
b*?m.  50  ©rab  Reifen  leichten  Aleienbabe  3  £oppeltouren  über  ben 
ipafpel  gegeben  unb  fogleich  im  gluffe  gefchweift.  3m  gortlaufe  beO 
durchnehmend  wirb  beut  33abe  oon  3eit  &u  3eit  etwaö  Äleie  gereicht. 
2)ie  im  glufj  gefchweifte  SBaarc  wirb  in  ben  SBafchrdbern  gut  gewa« 
fcfcen,  entwaffert  unb  in  freier  Üuft  im  ©chatten  obgetrocfnet. 

3e  nacrjbem  nun  ein  gellere*  ober  bunffereö  SMau  vorc)anben  ifl, 
wirb  ba$  3mordgniren  mit  (£f)romfalt  oon  2  bid  4%  2ot£  @alj  in 
2%  $futib  Softer  gelojl  vorgenommen/  unb  gleich  nach  bem  flbtrocf» 
nen  baä  2le(jen  mit  ber  Snleoage  begonnen ,  wobei  biefe  eine  boppelte 
SOßirfung  zugleich  auszuüben  hat,  nämlich:  einmal  ben  blauen  ©runb 
iu  ^erfroren,  bad  anbere  üttal  bie  Shonerbebafi*  $u  jerfefcen  unb 
lefctere  unwirffam  gegen  bao"  gelbe  Pigment  ber  Ouercitronrinbe  ober 
beö  SCBauö  ju  machen. 

£ie  SCBaare  wirb  nach  #e|}brucf  forgfdltig,  um  flbflecfen  ber 
Snleoage  ju  oer^inbent/  tngluß  eingegangen,  eine  halbe  bid  brei  Vier» 
ii.  19 
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trlflunben  tang  frdngen  getaffen,  bann'  gefaweift,  in  ben  SSBafördbern 
gewafcben  unb  Pen  ba  jur  gdnjli^en  (Entfernung  ber  nod)  anflebenben 
(Snleoage,  in  einem  65  ©rab  Reifen,  leisten  £u$f otfrbabe  gefufcfo. 
t£et,  wieber  geföweift,  gut  gewafefeen  unb  jum  ©rünfdrbett  £erge* 
ri^tet. 

£a$  ©rünfdrben  fann  in  einem  3Bau  ober  Ctnercttronbabe  ge* 
fdje&en-  gür  10  etücfe  %  Galico  laffe  tc^  80  $funb  Ouercitronrtnbe 
jweimal  mit  Sfißajfer  auMocben,  föfage  ben  ©erbftoff  au*  bera  21b- 
fube  mit  2  qpfunb  in  SBajfer  gelotfen  $ifa)[erleim  nieber,  unb  färbe 
von  20  ©rat»  bis  45  ©rab  9t  wd^renb  %  &tunben  über  ben  Jpafpel 
bin  unb  wieber  laufenb.  9?adj  bem  Sarben  wirb  wieber  gut  geroaf$en, 
entwdjfert  unb  im  ©chatten  abgetroefnet.  SEBenn  bie  grüne  garbe  in 
einem  SBaubabe  eutwicfelt  werben  foß,  wirb  auf  biefelbe  2Jrt  gefärbte 
wie  beim  ©au  angegeben  tj!.  2>a$  Sßaugrun  ift  no<b  Dauerhafter  ale 
Ctuercitrongrün. 

«Wo uffel ine  unb  3aconnet  in  fefcon  gfdnjenb  grünem 
gonb  mit  weigern  gigurencruef  fdrbe  icr)  auf  biefelbe  Art  wie  bie 
blauen  /  nur  gebe  id>  ffatt  2  3"g*  4  3üge,  jeben  ju  2  biö  4  ®efun* 
ben  in  einer  gan&  fcbwact)eu  3nbigofüpe,  morbanetre  mit  6  ©rab 
fiarfer  effigfaurer  £$onerbe,  djromrrte  im  ©er&dttnifi  nur  fefewad), 
'    dfce  unb  färbe  entweber  im  Cluercitrou*  ober  SGBaubabe  grün. 

2)oppelgrüne  2>v urf f  abr if ate  mit  weigern  gigurenbruef 
werben  In  ber  blauen  Aufarbeitung  wie  bie  boppettrfauen  gabrifate 
^rgefletlt,  bann  morbancirt,  djromirt,  ged£t  unb  grün  gefärbt. 

Äurjlid)  erfl  ijl  man  |u  ber  Ueberjeugung  gelangt/  baß  ba* 
SBeigdben  feister  unb  bei  fattem  ©raögrün  viel  ooflfornmener  erreicht 
wirb,  wenn  ber  ejfigfauren  $  Jonerbe  $um  SWorbanciren  ber  SßBaare 
bad  (fcromfaure  Äalt  jugefefct  wirb.  SO?an  Ufr  ba*  cfjromfaure  Äali 
in  SBaffer  auf,  unb  uermifit  bie  Aufldfung  mit  7  ©rab  SB.  fiarfer 
effigfaurer  £$onerbe,  in  einem  ©erjdltnig  oon  1  $$eit  gelbem  unb 
8  Steifen  rotyem  cfcromfauren  Äaü,  brutft  afdbann  nacb  bem  3m- 
prdgniren  unb  tfbtrocfneu  bie  weiße  (Snfeoage  oon  9>flaii$enfäuren 
auf/  welche  frdftiger  auf  bie  £&onerbeba(i*  wirft,  al*  wenn  biefe 
für  fi*  gegeben,  nacb$er  gewdffert  unb  bann  erfl  cr)romirt  unb 
gedfct  wirb. 

©rün  wirb  im  äuercitronbabe  bei  20  ©rab  SR.  SBdrme  an« 
fangenb  bid  45  ©rab  berfelben  fletgenb  gefärbt,  gdrbt  man  flau  im 
öuercitronbabe  in  einem  <£o$eniababe/  ober  einem  SotyniWutot 
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bera  »rafHinpigment  jugefefct  wirb/  fo  erfrdlt  man  ein  fronet  fcrutf* 
fobrtfae  in  bunfelotoIettbCauem  gonb,  bem  oiofettgefeuerten 
3nbigo  (Sauben  ^aföfarbe)  analog/  mit  mn  f!et)enben  weißen  gigu* 
ren  oerjiert. 

<5inea  frönen  grünen  «oben  mit  weißen  giguren  auf 
anberem  fBege  barjufteüen  t)at  SWercer  in  Dar>n6b«w  geirrt. 
<gr  (trat  biefe*  £rucffabrifat  auf  fofgenbe  2lrt  bar  «Wan  färbt  bie 
baumwollenen  3<uge  in  ber  falten  Sn&igofüpe  beliebig  £rü  ober  2J?»t* 
telblau,  imprägnirt  $ernad)  mit  efftgfaurem  SMet,  färbt  im  boppelt 
djromfauren  Aalibabe  grün ,  ffo&t  wieber  mit  einer  effigfauren  flMei» 
anjWfung,  trocfnet  ab  unb  referoirt  ÄBeiß 

2Ce^««Hefer»f  für  ©eiß. 
3n  20  q>funb  SBaffer  werben  r)eiß 
*Vt  $fuub  Dralfdure, 
4  Vt  ¥funb  Sfigeinfleinfäure  geföfl,  mit 
$funb  ^>feifenerbe  angerührt  unb 
10  $fnnb  ©urnmi  oerbitft,  na$  bem  (Srfalten 
3  qpfunb  fcaijfäure  eingerührt. 

$tefe  Hefcreferoe  bewirft  einen  boppelten  (Zffeft,  einmal  ^erfldrt 
bie  ^afyfäure  ba*  gelbe  (fcromfaure  flMei  unb  ber  blaue  3nbigogrunb 
wirb  burd)  bie  entwicfefnbe  Qtyromfäure  jerftört,  wobura)  ber  3uf 
brucf  weiß  erfct)eint. 

N 

£iefe«  53erfar)ren,  weiße  ftiguren  im  grünem  ©runbe  ju  erf>al* 
ten,  t)abe  id>  einer  Prüfung  unterzogen,  unb  efl  a(6  ooQfommen  riaV 
tifl  gffuuben.  (Sä  jeidmet  ftd>  oon  ben  vorigen  mit  (E^romfali  geflöß- 
ten baburd)  vorteilhaft  aud\  baß  man  feiner  ©efa&r  einer  &<t\tt* 
rung  ber  gafer  ber  S^uge  audgefe|t  ifl.  £)er  grüne  »oben  erfa)eint 
im  garbenrefte  etwad  oeränbert  oon  bem  £f>omfon'fcr)en  ©rün. 

Sttfcigofrfatse  Müpenfabtitatt  im  S&ertittfctsna  mit  mangati« 
braunen  SBifrer«  ober  ^o(itoir«©runbtagen. 

9Wit  Unterflüfcung  bifterbrauuer  unb  folitairfarbiger  ©runbla- 
gen  (äffen  fia>  burd)  ben  2Beg  ber  Snbigofüpenfärberei  mannid)fa(- 
tige  gabrifate  in  ber  SBaumwoUenjeugbrucferei  barflellen.  £ie  oor$üg- 
li$jten  ber  fei  ben  (tnb: 

29  • 
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A)  JDankclkamur  förnn*  mit  Otiten  im*  btUMatun  ®bjehtcn. 

Sur  biefed  Drucffabrifat,  wirb  tue  weifjgebleidjte  S&aare  mit 
10  ©rat  85.  flarfer  fafjfaurer  SWanganauflöfuttg  auf  ber  &lo&mafd)tne 
geflößt  /  ttt  temperirfer  Särme  abgetrocfnet,  bann  mit  12  ©r.  jlarfer 
faufiiföer  Kalilauge  auf  berfelbett  SSÄafc^ine  bei  SO  ©rat)  SR.  imprag* 
nirt,  woburcfc  bie  manganbraune  garbe  entwicfelt  unb  mit  ber  »aura* 
wollfafer  befejrigt  wirb.  9?ad)  bem  2lbtrocfnen  unb  £erftellung  ber 
braunen  garbe  wirb  bie  SSBaare  2  ©tunben  lang  tu  glu|j  eingegangen, 
gut  gemäßen  /  bei  70  ©rab  Temperatur  in  einem  leisten  ©obawaf- 
fer  paftitt,  unb  für  bie  gleichförmige  Aufnahme  beö  3ubigottquibutnd 
in  einem  leidsten  &uf>fot£babe  bei  75  ©rab  bejanbelt,  bann  wieber 
gut  gewafdjen,  im  ©chatten  abgetrocfnet  unb  für  bem  2)rucf  £er» 
gerietet. 

SReferoe  für  ben  SSBeifibrucf, 

■  ■% 

3n  16  $funb  SBaffer  werben  über  bem  geuer 

5  $>funb  Kupfervitriol, 

6  $funb  fröftallifirter  ©rünfpan, 

1  9>funb  falpeterfaure  Kupferfrpjialle  aufgelöfl,  bann 
2%  $funb  gepulverter  ©ummi  unb 

1  $funb  gebraunte  ©tärfe  hingebracht,  unb  julefct 

8  qpfunb  9>feifenerbe  eingerührt,  nocfc  warm  burcfj  Cetnwanb 
paffirt. 

r  , 

4 

(Entevage  für  ben  hellblauen  Drucf. 

3n  12  $>funb  Sajfer  werben 

3  9>funb  2Betn(teinfaure  unb  ^ 

2  ^funb  3«^rfaure  aufgelö|r, 

6  ^funb  $>feifenerbe  eingerührt,  bann 

1  99?afj  bicfe*  ©ummiwaffer  (2  $>funb  ©ummi  in  1  99?a& 

SSBaffer  geläft)  eingerührt,  unb  $ule£t  mit  fdjwefelfaurem 

3nbigo  für  ben  X>rucf  gebleuter. 

»lau färben  ber  SÖßaare. 

Die  mit  ber  Referee  unb  Sulevage  gebruefte  SBaare  wirb  in 
einer  mit  12  $)funb  3nbigo  angefejjten  falten  Küpe  mit2  3ügen,  jeber 
ju  10  Minuten  blau  gefärbt,   »eint  erjten  Sinfenfen  be*  lahmend 
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wirb  berfelbe  8  bid  4  SOfinuten  $inbur$  in  langfamer  (Bewegung  «p* 
Raffen,  nac$  10  99?inuten  be$utfam  in  bie  £6t)e  gejogen,  8  Konten 
ttergrünen  ^cfaffett/  wieber  10  Minuten  in  t>ie  Stupf  eingefenftv  aus 
ber  Shtffigfeit  gehoben,  io  Minuten  ttergrunen  gefaflVn,  abgenommen, 
im  gfuffe  gut  gefct)weift  unb  ^ernacr)  ber  manganbraune  ©rünfc  bura> 
nadjffehenbe  2  ©äber  jerflort  unb  »egefcr)afft. 

(Jrjieö  ©ab  fiir  25  ©tiicfe  (Eadco 

3n  8  (gimer  SSafler  werben  30  $funb  juuor  in  SSBajfer  gelogen 
gifenoitriof  gegeben,  unb  9  $funb  ^c^meff Ifdure  £in$ugebrad)r.  93cm 
biefer  fauern  fdjwefelfauern  (Sifenauflofung  werben  %  bent  3bjugbabe 
gereicht;  unb  nadjbem  12  @tii<fe  burcfcpaffirt  flnb,  bad  aubere  Drit* 
tel  jugegeben.  £>ie  Söaare  wirb  ju  5  etutfen  an  einanber  geheftet, 
über  ben  £afpel  breit  audemanber  gehalten,  eine  f;albe  ©tunbe  lang 
in  bem  ©abe  k)in  unb  wieber  getrieben/  bann  gleidj  an  ben  g(u§  ge» 
bracht/  gewaf<r)en  unb  für  ba$  jweite  ©ab  hergerichtet. 

3 weiter)  fatire*  fd}wefe(faureö©ab. 

8  gimer  SÖajfer,       )  I>iefe?(uf(öfuitg  wirb  bem©abe  mit  einem 
20  q>fnnb  (Sifenoitriol,  \  Sttafe  $ugegeben,  unb' bie  ©aare  wiebaö 
7%  $fb.  ®cr>wefe(fäure.  j  er|re  Wal  barin  bejubelt,  gleid)  an  gluf 

gebracht,  gut  gereinigt/  entwdffert,  auf' 
gegangen  unb  abgetroefnet. 
3n  biefen  betben  ©äbern,  bie  fretcl  fa(t  ober  nur  ganj  (au  »er.- 
wenbet  werben,  wirb  ber  manganbratine  ©runb  ooQfoinmeii  &erjlc*rt, 
unb  ed.fommt  an  beffen  Stelle  ein  tief  bunfelMauer  ©oben  mit  weifen 
unb  ^[[blauen  giguren  jum  93orfcr;ein.  Die  uaefe  biefem  <öerfa$ren 
bargefledten  gabrifate  gewähren  jwei  wef  entließe  93ort$eife,  ein* 
mal :  bafi  3nbigo  babei  erfpart,  bad  anbere  99?af,  bafj  ein  reiner  biffi* 
eifer  Drucf  in&eifj  unb  ipellbfau  erreicht  wirb,  weif  ber  3ufbrucf  ba- 
für  jug(eicr)  geflieht/  nnb  Sttujrer  baburcr)  erjielt  werben  fönnen,  bie 
iu©e$iet)ung  eined  reinen  t)etfe(n  2)rucfed  in  ber  3weib(au--gabrifatton 
mit  weiß,  buro>  feinen  anbern  2Beg  fo  e.raft  erreicht  werben. 

3n  bergleict)en  ©rueffabrifaten  (äffen  ftd)  aucr)  noer)  orange  unb 
gelbe  Objefte  anbringen,  wenn  eine  ©leifaljreferoe  für  Drangefarb  $u* 
g(eic$  mit  ber  weifen  SReferoe  unb  ber  hellblauen  (Snleoage  eingebrueft, 
unb  auf  na<fcfo(genbe  Seife  verfahren  wirb. 
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9tefer»e  für  CJtümoratig«. 
100  $fanb  teigartige*  f*mefelfaure«  »lei  werben  mit 
20  $funb  geflogenem  ©ummi  vertieft,  jwei  bi*  brei  £age  *Ätt$ 
flehen  gelaffen  unb  oon  3eit  &u  3eit  gerührt       »erben  jefrt 
5  <D?ag  faloeterfaure  Äupferauflofung  55  ©rab  ®  flarf  binju-- 
gebraebt,  unb  bie  9Wajfe  mit  gut  aufgebranntem  SRuf*  für  ben 
2)rucf  geblenbet.   2>iefe  »aftO  für  Drange  wirb  um  fo  wir* 
fungOoolIer,  wenn  man  fte  alt  werben  laß t. 
X>a6  fcfcwefelfaure  »lei  bereitet  man ,  wenn  100  $funb  »W* 
jnefer  burd)  40  $fuub  t&cfcwefelfäure  jerfefct  werben,  unb  ber  SRieber- 
fcblag  ju  wieber$olten  «Walen  mit  Reifem  SEBajfer  au*gefü$t  wirb,  bid 
aOe  an^dngenbe  (gffigfaure  abgewaföen  ifh  £>aö  fdjwefelfaure  »Iii 
wirb  auf  ein  gilter  gebraut,  unb  in  teigartiger  gorm  für  ben  ©ebrau* 
aufbewahrt.   Sie  glüffigfeit  fonn  auf  SjT'gf*«"  oerwenbet  werten. 

fBe^anbeln  ber  JGßaare. 
Sie  mit  ber  SReferoe  für  Orangefarbe  gebruefte  SÖaare  wirb 
gleicfc  na*  brm  »laufürben  unb  ©ergrünen  25  Minuten  lang  in  eine 
5talfmil*fü»eeingefenft,anfang«  5  ©Knuten  lang  bewegt,  bann  ruhig 
hängen  gelaffen,  oon  ba  eine  halbe  ©tunbe  in  gluf  eingegangen,  in 
ben  2Baf*rd&ern  gewann,  bann  in  ben  fauern  fawefelfauern  gifen* 
bäbern  bie  manganbraune  garbe  jerfWrt,  gewaföen  unb  für  bad 
Orangefarben  hergerichtet 

Orangefürben. 
Sa*  »ab  für  Orange  ju  fürben  bereitet  man,  inbera  24  ^funb 
Hefrfalf  in  200  Maß  Gaffer  gelöst,  28  $funb  boopelcbromfaureO 
Jtali  in  200  SKaß  SBaffer  gelöjl  hinjugebrad)t ,  unb  bie  $<Ue  glüjfa' 
feit  (nm  gärben  oerwenbet  wirb.  9Bit  biefer  Proportion  fonnen  70 
@tücfe  dalico  orange  gefärbt  werben.  Sie  flare  garbbrü&e  wirb  in 
einem  f (einen  ÄeiTel  mit  SBaffer  bia  auf  80  ©rab  9t.  er^t^t,  bann  bie 
€>tücfe  einzeln  mit  2  Touren  über  ben  JJafpel  laufenb  gefärbt.  SRacb 
jebera@tücf  wirb  wieber  etwa*  garbflüffigfeit  jugefe&t,  unb  wenn  fedjd 
fciütfe  au6  bem  fcabe  gefärbt  fmb ,  jebedmal  %  $funb  He&falf  jur 
Äalfmilcft  bereitet,  £in$ugebra*t,  unb  auf  biefe  SBeife  fortgefahren, 
bie  bie  ganje  Partie  gefärbt  ift.  «flach  bem  gürben  wirb  bie  ©oare 
mehrere  SÄale  geföweift  /  entwüffert,  aufgefangen  unb  im  Chatten 
abgetroefnet. 
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2fe|gelb  auf  (Xhrontorange  $u  brucfen. 

2  SÄaß  SBaffer  werben  mit 
5  $funb  Seiocom.  ©urami  uerbicft,  erfaltet 
40  bid  48  Cot$  @alpeterfäure  eingerührt.   Kobalt  tiefe  bie 
Orangefarbe  berührt,  wirb  (entere  in  Schwefelgelb  umgeänbert, 
Die  bamit  bebrucft*  SBaare  Wirb  benfelben  Sag  nocf>  gewdffert. 

B)  JPrnfkfabrikate  mit  tyrnt),  beüblan,  gtolttair-  tm*  meinen 

©bjektcn. 

Söei  feiner  <£ntfle$ung  $at  man  biefem  gabrifate  ben  tarnen 
X)onna  SWaria,  ber  je&igen  Königin  von  Portugal  &u  (S£ren,  ge< 
geben.  (56  wirb  auf  folgenbe  2Öeife  bargefleOt:  #?an  Uo$t  bie  ®aare 
mit  6  ©rabfc.  (larfer,effigfaurer90?anganaufWTungrtrocfnet  ab,  floft 
ben  anbern  tag  mit  9  ©rab  (larfer  fauflifd^er  Äalilauge,  um  bie 
fttairfarbe  &u  entwicfeln  unb  ^er^ufleden.  SWad>  bem  9Baf<$en  unb 
Peinigen  wirb  bie  3Baare  burcft  ein  fd>wadjfa  fcfcwefelfauted  *öab, 
unb  für  baa  gleichmäßige  Aufnehmen  M  Snbigoliquibum*  in  ber 
Sfclaufüpe  in  eineni  beißen  etwa*  fchwacfcen  Äu^fot^babe  be&anbelt, 
wieber  gut  gewafcfyen  unb  im  Ratten  für  ben  (Stnbrucf  ber  SReferve 
unb  (Snfeuagen  abgefrocfnet. 

(Snlevage,  bie  ben  @ol itairgr unb  jerflört  unb  weiß 

jurücf  läßt. 

3n  2  $funb  ©affer  werben 
24  9ot$  Äupfettitrior, 
7  got$  ©rünfpan, 
2  üot^  2((aun  geloft  bann 

2  $funb  ©ummiwaffer  (1  %  *pfunb©ummi  in2$funb$Öaffer 

gelöfl)  hinjugebracty,  bann  ber  dtetye  nach  eingerührt, 
10,  Cot£  Cremor  tartari, 
20  Sott)  fawefelfaure*  fclei, 
1  Vi  9>funb  «Pfeifenerbe, 
17  2ot$  3innfalj. 

Sine  anbere  3nfammenfe(>ung ,  welche  ben  gellen  manganbrau* 
nett  ©runb  jerflört,  weiß  bilbet  unb  baa  Stichtagen  ber  Äüpenflüfftg-- 
Uxt  *er$tnbert,  befielt  in  gplgenbem: 
(je  werben  18  ?ot$  §t4rfe  unb 
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1  %        SBaffer  Mtoty,  Uli^trfyrt,  afebönn 
24  Cot$  3'nnfa^ 
16  Cotfc  @afpeterfäure  unb 

16  0ot&  falpeterfaure  Äupferauflofung  50  <Sr.  ein; 
gerttyrt. 

9?  e  f  e  r  \>  e ,  w  e  f  d)  e  bie  ©olitairfarbe  gegen  Einbringen 
be$  3nbigoIiquibum  fdjiifct,  nnb  nacfi  bem  JÖlaufdr- 
ben  @otitairfarbe  iurücf  lagt. 

* 

3n  12  $>funb  gjfig  unb 
8  $funb  SBaffer  werben 

5  $i>t$  Kupfervitriol 
2  2ot$  ©olmiof/ 

1%  Cotfr  ©runfpan, 

6  Cotfr  2(aun  aufgefäfl,  bann 

8  $funb  ©ummiwaffer,  fcemad} 
14  $funb  $)f<if<nerbe  unb  jufrfjt 
4  Sot£  ®$wefelfdure  eingeengt. 
Sine  anbere  3ufammenfe£uitg  uou  gleicher  Sftirfung  beße£t  tn 
golgenbem: 

5  $funb  geflogener  Äupferoitriol, 
1%  9>funb  ©rtinfpan, 
4  9>funb  3inf»itriol  werben  ber  Steide  nacfy  in 
10  $?afj  focfeenbem  SQBaffer  gefofi, 
10  $funb  9>feifenerbe  bamit  angerührt  unb  jule&t  mit 
10  $>funb  gejb|enem  ©ummi  oerbicft 

(gnlevage,  roeldje  f t cf>  in  ber  Küpe  hellblau  färbt. 

3n  1  9>funb  focfoenbem  SGBafter  werben 
1  9>funb  SBeinßeinfäure  gelöjr, 
3  g>funb  ©ummiwaf[er  ^injugebrac^t  unb 
10  £ot£  3innfal£  eingerührt. 

2>ie  mit  ben  tfufbrutfreferoen  unb  (Snleoagen  gebrucftew  &otttatr 
bbben  werben  nad)  bem  Drucken  fo  fang  aufgefangen,  *id  ber  $ru<f 
für  SBeif*  jum  «Borfäein  gefommen  i(l.  3m  8Maufärben  werben  bie 
$wei  erffen  3uge  in  einer  fcfcwacfcen  Küpe  ju  5  Minuten  gegeben, 
bann  ber  britte  3"g  mit  5  Minuten  in  einer  fldrfern  Ätipe  ooObrac^t. 
Sflad)  b<m  gärben  £a"ngt  man  bie  Sßaare  einige  0tunben  tn  jjfuß, 
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bringt  fEe  $wei  bia  breimal  auf  bie  ^antfdjtafel,  nimmt  fit  burc*  ein 
f4»a4ed  fayoefelfaure*  »ab,  wafcfjt  unb  reinigt  gut,  entwa*|[ert 
unb  trotfnet  ab. 

&eim  »faufärben  er$dlt  man  einen  nodj  tiefer  bunfelblauen 
@runb,  wenn  bie  2Baare  na<b  bem  legten  3ug  auf  bem  ®ternra$- 
men  abgetroefnet  unb  bann  erft  gereinigt  wirb. 

C)  £d)tt>tttjgrunb  mit  IjtUblauen  gaarfhreifeii,  &#ittatf-- 

4romgelb(u  #tguren. 

üuf  folitairbraunen  manganfarbigen  @runb  wirb  ©tarfeffeijler 
mit  3innfalj  fiir  Jjaarfrreifenmufier  auf  bem  Rouleau  gebrutft,  bie 
weif  geäfcte  Saure  in  giufj  eingegangen,  in  einem  f$waaVn 
fotfcbabe  paffirt,  bann  weife  Referoe  alö  ^djufcmittel  für  (Spaltung 
ber  &c\it anfärbe,  unb  aVomgelbe  <£n(euage  für  ©elb  eingebrueft. 
9tad)  bem  &laufarben  unb  Reinigen  wirb  im  boppelcfcromfauren 
Äafibab  gelb  gefärbt/  woburdj  ein  Srucffabrifat  mit  ber  angezeigten 
garbenauefcbmücfung  erhalten  wirb. 

D)  ©ränltej)  fdjmarjfr  «runo  mit  S^alitair  -  Objekten ,  *ann 
fcljramgelb  im  bmthrln  Wrmtbe  mtc  in  Stalitairfarbe  mit  Ijell- 
blauen  /tguren  im  bnnkeln  ©ruube  nn*  rofenratjjen  ^tgttren 

in  *«n  Solitair-fJartifn. 

tiefer  reieb  ingarben  illuminirte  £rucfartifel  wirb  auf  folgenbe 
®eife  »»galten.  2>ie  SBaare  wirb  mit  einer  5  ©rab  SB.  ftarfen  fal$-~ 
fauren  SWanganauflofung  imprdgnirt,  mitteilt  9  ®rab  jlarfer  faupi- 
ftt^er  Äaltlauge  bie  @olitairfarbe  enfwicfelt,  naety  bem  SCBafd^en  unb 
Reinigen  in  einem  föwaaVn  fcbwefelfauren  iBabe,  unb  $ule&t  in  einem 
leisten  &ubrot$babe  für  ben  &rutf  unb  bae*  93(aufdrben  hergerichtet. 
3n  ber  Reihenfolge  werben  jefct  nad)  einanber  folgenbe  ttefc'Referoen 
eingebrueft. 

a)  21 1  fe  r « f  e  r  v  e  fiirS^omgelb 

werben    1%  9)?af  ©affer, 
18  2otfy  2>tärU, 
1  $>funb  <pfeifenerbe, 

1  «pfunb  gepuloertea  falpererfaured  fclei  jufammen 
wrfod;t,  falt  gerührt,  bann 
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18  8f>$  dinnfat*, 

16  8ot$  fcalneterfdure, 

9  8ot^  falpeterfaure  Jtupferaufföfung  55  ®r.  93.  eingerührt. 
93on  biefer2Je$9teferoe  wirb  nur  fp  tritt  bereitet  M  ber  tdglidje 
(Sebroucfc  erforbert,  weil  fle  fitfr  bafb  $erfefct,  falpeterigfaured  ©ad 
entwicfelt  unb  babur$  unbrauchbar  wirb.  SBenn  bie  SBaare  no$ 
bunfler  a(6  gewöhnlich  in  ber  SBlaufupe  gefärbt  werben  foll ,  wirb 
ber  2fe^*9?eferi>e  me$r  ^feffenerbe  unb  fafpeterfaure  Äupferauflefung 
frinjugefe&t. 

b)  £>ie  wetjje  X*fer»t, 

welche  bie  ©olitairfarbc  in  berSölaufupe  fcr)uft  unb  ungejlort  erhält,  tjl 
btefelbe,  werdje  für  ba*  (ginpafien  in  ber  Gro§-bleu-gabrifation  btent. 

c)  »oftflel&e  3e*  sfteferve , 

welc&e  ben  feilen  manganbraunen  (Brunb  jerftärt  unb  nacb  bem  «lau» 
färben  roflgelbe  giguren  jurucf  lägt. 
1%  $funb  @tdrfe, 
1%  yfunb  ^fetfenerbe  werben  mit 
v      8  $funb  2Ba(fer  unb 

18  Cotfc  fofjfaurem  Äupfcr  »erfocht,  fa(t  gerührt,  alebann 
9  ^funb  concentrirte  faljfaure  (gifenorpoutaufiefune  ba* 
mit  ftufammengerityrt. 

i 

S&laufdrben  ber  ffißaare. 

SWacfc  bem  Drucf  ber  SHeferoen  unb  einem  Sage  langen  Rängen 
wirb  bie  SfiBoare  in  einer  gut  fte^euben  Äupe  mit  18  $funb  Snbtgo 
ungefefrt,  bei  einem  3ug  oon  6  Minuten  blau  gefärbt,  gut  oergrü* 
nen  gelajfen,  im  g(uffe  gefcfcweift  unb  in  ben  SBafördbern  fo  lange 
gewaften,  bie  beim  Huewinben  bae  SBaffer  Mar  baoon  lauft  unb 
aldbann  {um  ©elbfärben  gebracht. 

£f?romgelbfärb  en. 

Wan  rietet  ein  faltee  fcab  oon  boppeld)roinfaurem  Äali  $er 
unb  färbt  über  ben  $afpe(  &in-  unb  wieberfaufenb  fo  lange,  bi*  ein 
mtenfioee  ©elb  erreicht  ifl.  £)ie  gelb  gefärbte  ffiaare  wirb  gewafd?en 
unb  abgetrocfnet,  wonach  bie  3Uuminatton6 » 3uearbeitung  oorgenom« 
men  wirb ,  bie  in  folgenben  Kufbrucf en  befielt. 

1.  Äeifäje.  X>iefe  behaue  0tärWeifrcr,  in  welken  na* 
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bem  Srfalten  dinnfala  ob«  flüffige  falifaure  3innftttfl*fiing  ttttg<rä^rt 
wirb.  Sa,  wo  tiefe  flefce  mit  ber  fcolitairfarbe  in  *erür)rung  fomrat, 
»erben  weige,  ba,  wo  fie  mit  bem  Maugef4rbten  Orunbe  jufamraen 
tritt/  hellblaue  Objefte  gebilbet. 

2.  2e£rotr),  \veld)<6  auf  manganbraunen  Cbjeften  dfofenrot^, 
unb  auf  bem  blaugefärbten  ©runbe  burct)  3<tftötün$  ber  Langau* 
färbe  mit  bem  »tau  ein  fdj>ontd  «ötolett  bilbet,  befielt  auO  einer  ©er* 
binbung  bed  fcrafilin  mit  3innaufiöfung. 

3.  fclaureferoe  au«  iberlinerblau ,  Öafjfdure  unb  3innfali 
bereitet,  jieöt  burct)  ben  Hufbrucf  SpeU*  unb  Sunfelblau  bar,  n4m(tct) 
J^eQMau,  roo  f!e  mit  ber  @olitairfarbe,  unb  2)unfe(b(au,  wo  flo  mit 
bem  blaugefdrbten  ©runbe  gufammen  ttitu 

SHact)  bem  Sinbrucf  biefer  farbigen  2efcen  wirb  gem4ffert  unb 
im  ©chatten  abgetrocfnet. 

(SO  Iaffen  (tct)  auf  bem  umgefet)rten  Oege,  wenn  juerft  in  ber 
Snbtgofupe  Mau  gefärbt,  bann  bie  Sftanganfarben  in  »ergebenen 
2lbjtufutig*n  gereift  werben,  noct)  einige  Qrucffabrifate  barftrOen, 
unter  anbern  j.  95.,  wenn  auf  untyellblau  gefärbten  äüpengrunb  eine 
mit  gebrannter  Stätte  oerbtcfte  6  bie  8  ©rab  83.  flarfe  effigfaure 
STOanganauflofung  gebrucft,  bie  9Äanganfarbe  burct)  faujlifdje  Sali* 
fauge  entwicfeft,  gut  gereinigt,  nact)gefc<n&o  bie  SSBaare  mit  ct)romfau- 
rem  4aft  burct)  benfelben  SBeg,  wie  bei  ben  blauen  gabrifaten  gezeigt 
würbe,  imnrdgnirt  wirb,  $ernacr) 

a)  für  SBei§,  (£nle»?age  oon  3ntfer<  unb  Sßeinfretnfdure,  unb 

b)  für  ©elb  nacr)fiet)enbe  Xeb«dteferoe  eingebrucft  wirb.  2Han  oer« 
foct)t2  9Äaf  BBaffer  mit  16  Cot$>  @t4rfe  unb  1  $funb  fatpeterfaurem 
»Ire,  rüt)rt  biO  ed  falt  i(t  unb  gibt  fo  oiel  @alpeterf4ure  tjinju,  bt* 
bie  a&enbe  SBirfung  erreicht  tfi •  Mact)  bem  2tu0wafcr)en  unb  Steinigen 
poffirt  man  burct)  ein  fdjwactjeo  boppelc&romfaured  Äalibab ,  woburcfc 
eine  fct)öne  gelbe  $arbe  erreicht  wirb. 

Rubere  ©rucffabrifate  in  bem  fei  ben  ©enre  (äffen  per)  au  er)  bar- 
fleUen,  wenn  bie  SBBaare  in  ber  Snbigohipe  untr}eOb(au  gef4rbt,  bann 
ber  @oIitatrgrunb  gegeben  unb  für  weife  giguren  nacfcftetjenbe  3u* 
fammenfefcung,  bie  im  «Warienbabe  bereitet  warben,  oufgebrueft  wirb. 
2  $funb  SBajfer, 
14  Cott)  ©tdrfe, 
16  2ot$  SGßeinfleinfdure, 
8  Cot£  OjraIf4urc. 
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Die  bamtt  gebrückt  ®aar*  bdmpft  matt  8  bie  4  SBinuten  unb 
brucft  na$$er  für  bie  fcifbur.g  Mauer  giguren  im  farbigen  ©runbe, 
^tdrfeWeifler  mit  3inn$forür  »erfejjt  ein.  Die  fo  bef  anbefte  SBaarc 
pajfirt  man  oorjicfctig  burcb  ein  $eifje$  SSBajferbab,  fcfcweift  im  gfuj 
unb  reinigt  gut. 

»ei  biefem  «erfahren  entwtcfelt  fic^  burcft  bie  Dralfdure,  wenn 
fte  mit  bem  9D?anganojr»b  in  SJerbinbung  fommt,  d&for,  welcfced  bte 
3nbigofarbe  jerfiört,  wd&renb  bie  SEBeinfteinfdure  biefelbe  Sßirfung  ber 
3erftorung  auf  ta6  iWanganbraun  aitöubt. 

?(e£nlicbe  CSrfdjeinungen  bieten  fi<f>  bar,  wenn  auf  SBfait  mit 
SÖifler  unterlegten  Unigrunb  nadjjfte&enbe  3ufammenfe{jttng  atifge- 
brucft,  bie  SBaare  aber  nicbt  gebdmpft,  fonbern  wenn  bie  garbe  ent- 
wicfelt,  mir  gewdflert  wirb. 

1%  $funb  SEBaffer,        j  im  3Rarienbabe  bte  53erbicfung  ucuy 


2tugenblicfe  be$  flnfbrucfd,  woburcf)  ba$  Snbtgoblau  jertfört  wirb, 
bie  ©egenwart  ber  SEBfintfeinfdure  hingegen  jerjlört  bie  Q3i|lerfarbe. 
Die  gebrucfte  SBaare  wirb  fo  fange  aufgefangen,  bid  bad  DefT'n 
»oUfommen  weiß  erfc&eint  unb  aföbann  gewdfferf. 

(äffen  fid)  audj  nocfc  oerfdjiebene  anbere  ga^rifote  erjielen, 
wenn  piccotirte  ober  SKamagen  •  Dejfiud  mit  weißer  @dE)u{}referi>e  ge» 
brucft,  aläbann  bie  SBaare  in  ber  3"bigofiipe  b(au  gefärbt,  nad)£er 
burcf)  geöffnete  gigurmöbef  6  bid  8  ©rob  ftarfe  mit  ©ummi  »er* 
tiefte  falgfaure  SWanganauflcfung  gebrueft,  uub  bie  garbe  burd)  fau- 
flifefce  Äalilauge  entwicfelt  wirb,  woburd)  bie  referoirten  tfufbruef- 
giguren  ^ellbifier,  bie  im  9ftobe(  offen  gefajfenen  ©teilen  hingegen 
£ellblau  mit  SGBeiß  erfdjeinen.  Durcfc  nad^erigeu  @durenaufbrucf 
unb  3inndE)(orür  fann  man  noefy  mannigfaltig  abßufen. 

3»  berg[eid>en  Drucffabrifaten  fann  burety  ©dureaufbrutf  ber 
Snbigo  ba  jerftört  werben,  wo  er  mit  Mangan  in  «öerbinbuttg  ifi, 
wogegen  bie  freien  rein  Hauen  Objefte  ntd^t  baburefc  alterirt  werben. 
Die  ®duren,  wefefte  bie  Sigenfcbaft  befrei!,  in  mit  ©affer  oer< 
fcr)wd<fctem  3uftanbe  M  3nbigob(au  unter  S9?anganbraun  jtt  jerffd" 
ren  unb  biefe*  juruef  $u  (äffen,  ftnb:  ®^wefe(*,  ®af|-,  ®afpeter« 
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SBetnflein«  unb  Öralfdure,  bann  ein  ©emifcfc  von  Oral'  unb  8Betn* 
Qrtnfaurir  /  ferner  Schwefel»  unb  ffiTeinjreinfdure. 

Umgefet)rt  verhafte»  fid>  bie  3innauß6fungen  ;  fte  jerjroren  bei* 
&tjtergrunb  unb  (äffen  bad  3nbtgobfau  jurücf.  £ie  anwenbbarffeu 
finb:  bad  3i«nfal$,  bie  faure  faljfaure  3»nnanflc»fung  unb  ba6  fal» 
peterfafyfaure  3»'nn. 

©an$  biefelbe  (Srfäeinung  bewirft  in  ®tdrfeffetfter  eingerüjr* 
te*  boppelt  cfjromfaure*  Sali,  wenn  i>ert)dftnij?rad(Hg  @c^»efe(>  Sal- 
peter- ober  SBeinjteinfdure  ic.  ic.  t)injugefe$t  wirb. 

©  r  ü  u  £  ü  p  e  n  *  g  a  b  r  i  f  a  t  e. 

gür  tiefen  fronen  dd)tfdrbigen  Äüpenartifef  in  folibgrüner 
©runbfarbe  mit  illuminirfer  garbenaudarbeitung  werben  jwei 
neben  einanber  jle&enbe  Äüpen  erforderlich ,  wovon  bie  eine  mit  ba» 
fifä  ejfigfaurem  »fei,  bie  anbere  mit  Snbigoticjuibum  gefüllt  ifl. 
9!J?an  wenbet  hierfür  fowofcl  weijje,  ober  auch  fd&on  mit  Ärapp»  unb 
£ampe$e$o({farben  in  angemeflenen  £)e  j]ui6  vorgearbeitete  baumwol' 
lene  3««9*  an  /  welche  juvor  für  bie  gleichmäßige  2tufnat)me  ber 
bfauen  garbe  in  einem  £ut)fot£babe  vorbereitet /  banu  gut  gewaföen 
unb  im  Debatten  abgetrccf'net  werben. 

Die  Drucffabrifate,  welche  burch  ben  SBeg  ber  ©rünfupen-gabri-- 
fation  bargejtellt  werben,  bejte Jen: 

a)  in  grünem  ©runbe  mit  fchwarjeu  unb  weißen 
giguren; 

b)  in  fch warmem  ©runbe  mit  grün  unb  weißen  gt* 
guren; 

c)  in  grünem  ©tun.be  mit  fch war$,  rot f>  unb  weifen 
gigurenmujtern; 

d)  in  grünem  ©runbe  mit  $Referve*äpplicatton8* 
färben;  2t  u da t bei  tu  ng. 

gut  bie  £)rutffabrtfate  a)  wirb  bie  weif  gebleichte  vorbereitete 
©aare  jur  fcilbung  ber  Sttufter  mit  einer  Äüpentaftl  fcfcwarj  unb 
ber  weißen  ginpaßreferve  für  Gros-bleu  gebrueft. 

gür  bie  gabrifate  b)  bie  fd)war$e  <8orbrucffarbe  im  Sainpeche- 
(?oI$babe  gefärbt,  unb  für  ba6  SÖlaufdrben  bie  £5aare  in  Äut)fot£babe 
oorbeteitet/  bann  weiße, (£inpoßreferve  eingebrueft. 

gür  bie  gabrifate  c),  bie  fchwarj  unb  rot^e  garbe  in  Ärapp  ge» 
färbt,  gebleicht,  im  Äut)fot$babe  be^anbelt,  bann  weiße £inpaßrefetve 

4  ' 


Digitized  by  Google 


eingebrucft.  Do,  wo  (entere  bie  weif  au*gefparten  grellen  beruht, 
erf*etut  na*  Dem  gdrben  SGBetf /  wo  fte  auf  SRotfr  fällt,  wirb  $et) 
erhalten,  wctyrenb  bie  nt*t  gef*ü£ten  rotten  ©teilen  bur*  W 
Sorben  (1$  in  ein  fronet  SRotbbraun  umdnbern.  Sur  bie  Sabrtfaee  d) 
wirb  auf  weife  ©aare  £afe(f*marj,  (ginpagreferoe  unb  gefärbte 
TlppfifationGreferoen,  j.  $5.  (Selb,  9tot$,  SStoIett,  <Eate*ubraun  eilige« 
brueft,  wo  na*  bem  gdrben  «Wufler  mit  @*war$,  ©eifj,  ©elb, 
9tot$,  öiolett  unb  <Eate*ubraun  $um  ©orftyein  fomraen.  dtrferoe 
für  <S$rorage(b  bilbet  ©elb  im  grünen  ©runbe,  bur*  baö  gdrben  in 
(Z^romfalibabe.  Oefterdmirb  au*  $afelf*n>arj  unb  ©eißeinpafreferte 
gebruefr,  bann  erfl  na*  bem  Orunfdrben  bie  2lpplication*tDiinti' 
nation6<garben  in  ben  weiß  referoirten  Stellen  angebra*t. 

£ad  Hnfefcen  ber  Aüpen  unb  Serben  in  benfelben  gef*ie$t  auf 
fofgenbe  ©eife : 

fcafif**effigfaure  »leifüpe.  (»teif alf f üpe.) 

100  $funb  fclei$ucfer  werben  in  ©affer  gelöjl,  berÄüpe,  wel<be 
oer&ältnifjraäßig  mit  ©affer  angefüllt  wirb,  jugegeben, 

125  $funb  tfefcfalf  mit  feigem  ©ajfer  $ur  Äalfrail*  bereitet 
$in&ugebra*t,  unb  gut  unter  einanber  gerührt. 

3n  btefer  bafif*  effigfauren  fcletfüpe  erhält  bie  ©aare  eiuen  3«3 
von  5  SRitiuten  o$ne  Bewegung  bed  Stammend.  97a*  Verlauf  btefer 
3eic  wirb  in  bie  i?ö$e  gebogen  unb  fo  fange  abtropfein  gelaffen,  bi5 
nur  wenig  glüffigfeit  me&r  ablauft,  wona*  ber  Stammen  in  bie  jar 
©eite  fte^enbe  fclaufüpe  eingefenft  wirb. 

©enn  60  @tücfe  <£altco  auf  biefe  ©eife  in  ber  seCetfolffüpe 
bur*genommen  finb/  wirb  ein  3ufa|  oon  30  ^funb  SMeijucfer  unb 
40  $fttnb  Hejjfalf  gegeben,  unb  ba$  Arbeiten  weiter  fortgefefct. 

$  I  a  u  e  3nbigofüpe. 

$ie  3nbigofupe  für  ©rünfupen^abrtfate,  wirb  mit 
10  $funb  fcengal-  ober  3ooa-3nbigo, 
30  $funb  (Sifenottriol, 

40  $funb  2le$falf  angefefct,  unb  ftet&in  glet*er  @ta*rfe  ti- 
galten ,  inbem  jebedmol  na*  ber  $ageöarbeit  fo  oiet  wo 
einer  aufgerührten  ©peifefüpe  zugegeben  wirb,  aU  3"-' 
1  bigottn  bur*  ba*  Serben  erf*opft  würbe. 
3n  ber  fclaufüpe  wirb  bie  ©aare  o£ne  «Bewegung  bee)  «Rahmen* 
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S Vi  bie)  3 y,  Stöututen  laug  gelajfen/  je  nacbbem  bie  grüne  garbe  $el* 
Irr  ober  bunfler  fein  foH.  SBenn  ber  Stammen  aud  bem  3nbigo(iquibum 
emporgehoben ,  läßt  man  gut  ftergrfinen  unb  nad)bem  4  &tücfe  Man 
gefärbt  ftnb,  nimmt  man  immer  bat  &urrfl  gefärbte  oom  9*a$meri 
«b;  ge&tbamit  fcttneU  an  gluf,  fej>weift  4  bi*  «mal,  $ängt  lOÖtf. 
nuten  lang  ein,  fcfjweift  wieber  /  wafcfct  Spinnten  im  ©afarabe 
unb  beförbert  bie  SÖaare  gum  ©runfdrben. 

Um  gelbe  glecfen  auf  ben  referoirten  Steden  &u  oermeiben  /  bie 
bei  nitfct  oorjicfytiger  &ebanb(ung  äftere)  oorfommen  fonnen ,  wirb  e* 
nötjig  bie  ffiaare  fe$r  fubtil  oon  bem  Stammen  abjune^men/  beim 
^bne^men  nia)t  aufeinanber  ju  brurfen,  unb  gleich  in  fliefenbee  ®af» 
fer  ju  bringen ,  bamit  feine  »(eifaljbafie)  in  bie  erweichten  referoirten 
Stellen  einzubringen  oermag,  burct)  meiere  bie  gelben  glecfen  im 
na$!erigen  £$rombabe  jum  33orfaVin  fommen. 

$ie  ©runfüpenfabrif ate  werben  $in  unb  wieber  auety  burefc  um- 
a,efefcrtet)  Serben  bargefieHt,  nämlict) :  erfi  in  ber  3nbigefu»e  Mau  ge* 
färbt  unb  oon  ba  in  eine  »leifalffdpe  gebracht,  wefcr)e  auf  5  £(ei(e 
»lei^ucfer  nur  einen  ££ei(  Hefrfalf  enthält.  fcei  einem  folgen  ©er* 
fabren  wirb  bie  fffiaare  nack)  bem  fcleifalfbabe  in  eine  gur  Seite 
(le^enbe  britte  Ädpe ,  welche  Äalf/  Äocftfaf  j  ober  Calmiaf  aufgeläjt 
enthält;  eingefenft/  um  bae>  $Ieifar§  mit  ber  oegetabilifefcen  gafer  In* 
niger  &n  fuiren,  unb  in  einen  noeb  me£r  bafifc&en  3ujtanb  ju  oerfefcen. 

©rünfärben  ber  SÖaare. 

» 

2>ad  ©runfärben  wirb  in  einer  Sanne  mit  Jjafpel  verfemen  oor« 
genommen/  in  weld^e  boopefefcromfaured  &a(t  in  SBajfer  get&jl,  ge- 
bracht,  unb  bie  SEBaare  barin  burcr)$in'  unb  3Bieber$afpefn  fo  lange  er* 
galten  wirb/  bie)  bie  grüne  garbe  nart)  SBunfd)  erreicht  i(l.  SWacfc  bem 
©runfärben  wirb  im  g(uß  gefcfcweift/  in  ben  $3afa)räbern  gewafeften, 
entwäjfert  unb  im  ©Ratten  abgetrocknet. 

SBenn  bie  weif  referoirten  Objefte  einen  etiefc  in*  ©elMi<4e  be* 
ftyeu  foflten,  pajfirt  man  bie  SBaare  in  einlernen  ©tücfen  fct)nefl  über 
ben  ipafpel  (aufenb  in  einem  falten  nur  gang  fct)wa$  mit  ®aljfäure 
angefäuerten  SBaflerbabe  einige  3Bafe  (in  unb  wieber,  wobur$  Jte  rein 
weif  erfcfceinen,  wafn)t  fcr/nell  am  gluf  unb  troefnet  ab. 
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ftawnctbiaw'&üvbttti.   graben  ceMaue  $r  lief  *3afrrt  täte. 

&ie  go  n  en ceb  f  a  u  aud)  €nglifd):  unb  <£$t  neftf  d)-- 
&laufdrberet  genannt/  vermittelt?  welcher  örtlt$  blauer  giguren« 
brutf  tu  weigern  ©runbe  targeftellt  wirb,  iß  urfprüngltcfr  englif<fce 
(Jrpntung.  §ie  würbe  in  ben  I790ger  Sauren  nad)  Deutfcfrlanb 
gebraut,  unb  (»er  juerjt  in  ber  oon  2 engerrf e'fcfren  Äattun. 
fabrif  ju  SBanböbecf  bei  Hamburg  eingeführt,  verpflanze  fid)  aber 
balb  aud)  in  bie  weiften  größeren  europäischen  Srucffabrifen.  — 
£er  ££eorte  nacfy  beruht  (le  auf  bt*ufelbin  ©runbfdjKn  wie  baö  ^(an- 
färben bura^  bie  falte  Snbigofupe,  unb  unterfc^eibet  jt$  baoon  nur 
baburcfc,  bafj  ber  aufgebrucfte,  moglidjft  fein  abgeriebene  Subtgo,  in 
SJerbinbung  mft  beäoxpbirenben  Mitteln  auf  betn  oegetabilifdjen  @e* 
webe  bur*  abwecfjfelnbed  Z>urcfcui$men  in  2lefcfalf*,  (gifenoitrioU  unb 
faußifc^  -  alfalifcfcen  Söäbern  bie  SR'buftion  oeroolljldnbigf ,  unfc  bie 
fejte  93erbinbung  ber  örtlicf}  blauen  garbe  baburd)  be werf freu* igt  wirb. 

3«  ber  3u$fri^rung  erforbert  bie  ganenceb(au*gabrifatioti  für 
ein  (letd  gleictymdfjigeö  ©elingen,  genaue*  8?eobaa)ten  unb  jlrenge  3uf< 
merffanifeit.  97tc^t  allein  in  ben  SBerffiättcn ,  fonbern  audj  in  ben 
?e|rbü<fcern  über  2>rucrVunb  gdrbefunfl,  bifferiren  bie  2lnftd)ten  über 
bie  ttu&a$l  ber  Äüpen,  beren  man  )t$  jur  iarßeUung  biefer  ät&trn 
blauen  örtlichen  garben  bebienen  foll.  Einige  wollen  mit  Spilfe  von 
3  &üpeu,  ndmlid)  einer  tfefcfalifüpe  mit  vorwalrenbem  Äalf,  (£ifen< 
oitrtvrunb  faurer£üpe ;  3nbere!mt4&üpen,  einer  Äalh,  CSifenottriol', 
fauflifc^en  Äali»  unb  ©durefüpej  wieber  tfnbere  mit  7  Äüpen,  ndm> 
nbmlid)  3  £alf>,  3  (Eifenoitrtol-  unb  einer  @äurefüpe;  unb  nocf>  2ln 
bere  fogar  mit  10  Äüpen,  nämlic^  4  Äalf',  4  (gifenoitriol <,  einer 
2>äuw  unb  einer  SÖBafferfiipe  ba*  gabrifat  am  oort£eil$afteften  unb 
billigten  börjieUen.  85ei  allen  tritt  Übrigend  ein  unb  biefelbe  SEBirfung 
in  33e$te$ung  ber  3nbigorebuctiou  unb  giriruug  beä  3nbigotin$  im 
regenertrten  3ujlanbe  mit  ber  gafer  ein,  aud?  gewähren  fte  fdmmtlia) 
bei  forgfamer  Pflege  uub  genauem  Verfahren  günjlige  «Hefttltate.  3* 
feabe  im  Saufe  nutner  oieljd&rigen  g>rariö  $u  (Jrjielung  fd^on  nnb  leb' 
$aft  blauer  ganence-  gabrifate  miaV  jlete  ber  gü^rung  pon  93 1  e  r 
Äüpen  bebienf,  unb  fefre  bad  ©erfahren  in  allen  fernen  einzelne»  ©er* 
gweigungen  t)ier  ndr)er  aud  einanber. 

£)ie  «ßupen  jur  Sntwicflung  unb  &efeftigung  ber  garbe  finb 
von  berfelben  £>imenfion,  $iefe  unb  SBeite,  wie  bie  in  ber  falten 
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Snbigofdrberei  angegebenen,  unb  ba$  burchwea,  gleichförmige  Öelin* 
gen  int  $ro$eß  be*  Saneactrrn*  hdngt  haupifdchüch  oon  folgerten 
genau  ju  beobacht enben  fünften  ab : 

1.  ©ad,  je  feiner  bet  3»btgo  $um  eafr  fnr  ben  Änfbrotf  ab» 
gerieben  ifl,  bie  Satbe  um  fo  reiner  unb  infenftoer  erf<heint ; 

2.  baß  man  bie  gebruefte  ©aare  4  bif  5  Sage  in  einem  rae^r 
falten  ale)  troefen  warmen  3immer  aufbewahrt/  beoor  bie  garbe  in 
ben  Äüpen  entwickelt,  unb  befefrigt  wirb/  benn  Wenn  bie  £>tutfe  vor 
Der  »efranblung  in  ben  Küpen  ju  fe$r  auftgetroetnet  (tut/  bfd^t  ftd> 
bie  »ufbrueffarbe  auf,  unb  fd«t  wdfrrenb  ber  Äupenoperation  ab,  wot 
burch  me^r  ober  weniger  Subigo  mit  fortgeriffrn,  unb  magere,  ungleiche 
$arbe  jum  9ßorfchein  fommt. 

3.  83e*or  man  bie  @tticfe  in  bie  £upenanfd£e  etnfenft ,  muß 
bie  auf  ber  Oberfläche  beftnblicheJpaut  unb  bie  anberen  Unreinigfeiren 
mit  einem  ©chaumldffel  abgenommen  werben,  unb  nachbem  fte  eiuge- 
laffen  ftnb,  werben  bie  gebilbeten  @d)mufctheile  wieber  abgenommen, 
fceoor  ber  Wammen  in  bie  £ot)e  gebogen  wirb. 

4.  £aß  bie  Äjlffupe,  beoor  bieötücfe  eingefenft  ftnb,  mäßig  aufge< 
rü^rl  werbe,  bamit  ftch  fein  &u  bief er  &alf fafc  iu  ben  Saften  ber  SBaare 
anruft,  bie  burch  bad  ?(ufrat)men  rbeilwetfe  entfielen,  wobttreh  bie 
Haue  garbe  auf  benfelbeu  Stellen  abgerijfen,  ja  fogar  6frer6  ganj 
jerftört  wirb.  2>ie£alffupebarfweber$u  viel  noch  &u  wenig  aufgerührt 
werben ;  fte  muß  (ich  fret*  in  einer  93efchaffent)eit  beftnben ,  baß  ba* 
giquibum  a(*  foefere  Äalfinilch  ot)ne  beträchtlichen  &a$iu£a(e  ju  be* 
trachten  ijt.  3u  wenig  fehwebenbe  Äalft^cilct>e»  oeranlajfen  hingegen 
bae)  Ausfließen  ber  Sarbr.  2)a  bie  &a(f  fiipe  biejenige  ifl ,  in  welche 
bie  SBaare  troefen  eingefenft  wirb,  fo  entzieht  fte  berfetben  eine  be* 
trdchtliche  Quantität  glüffigfeit,  weswegen  man  fte  täglich  mit  fri-- 
fcherÄalfmilch  nachfpeifen  muß. 

5.  £aß,  wenu  ftch  auf  ber  ffiaare  burd)  bie  Äupenoperationen 
eine  ju  große  Wenge  fchwefelfaurer  Äalf  angehäuft  $at,  ftet)  bie  2tuf* 
bruefmaffe  fiellenweife  abfonbert  unb  me(>r  ober  weniger  garbe  mit 
fortreißt,  woher  bie  Ungleichheiten  fommen,  welche  man  an  ber* 
gleichen  &tucfen  oft  bemerft.  9)?an  begegnet  biefera  Uebeljtanb?  ba* 
burch,  baß  ber  Rannten  in  ber  Äalffnpe  in  ßeter  Bewegung  rr$al* 
ten  wirb. 

6.  Daß  bie  (Sifenoitriol  mib  faufitfehe  Äalifupe  burch  jwecfge-- 
mdßc  3ufpeife  iu  i$rem  fpejiftfch  ferneren  D?ormalftanbe  erhalten 
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werfet/  audj  bte  faufttfd> »  alf altfd>e  ßüpe  weber  $u  fdjarf  nod)  (tt 
f$it>acr;  fein  barf ,  weif  fte  im  erflen  goß  taö  beöornbirte  3nbigobiaa 
aufläjt,  unb  baturcfc  ben  Hiifbrucf  fliejlenb  madjt,  im  atrbern  tätige» 
gen  hidjt  gemigfam  wirft/  unb  fcfclecrjte,  magere  garbe  liefert. 

7.  X>af  /  wenn  bie  (Sifeiioitriolfüpe  gn  faner  fein  foöte,  bie 
@ä*ure  burcr)  £alfraile$  neutraliftrt  werbe. 

8»  X)a§  bie  3euge  nad>  bem  @äuern  in  ber  fdpwefelfauren&itve 
fo  fcfcneU  alt)  möglich &um2(u6wäffern  an  benghtß  gebracht  werben/  tveil 
fonfl  leidet  (gtfenflecfe  ju  befürchten  finb/  bte,  wenn  fte  einmal  ent- 
jlanben,  nur  mit  groger  ÜJ?üt>e  wieber  wegjufdjaffen  ftnfc. 

9.  Sine  wefenflich  wichtige  SÄolIe  beim  ganencrren  fpielt  ber 
(Sinfluß  ber  Temperatur.  Die  Operation  gelingt  in  getinber  3ar)re5- 
jeit  unb  im  Pommer  oiel  rollfommener  alö  im  SEBinter,  wo  bad  SBIfltt 
weniger  rein  unb  (eb$aft,  im  (S)egent$ei(  meijt  nur  mit  einem  @ti<& 
tnö  ®raue  übergerjenb  erhalten  wirb,  liefern  Uebelftanbe  fann  nur 
babnrcr)  begegnet  werben/  baß  in  einem  gut  gezeigte»  Cocal  gearbei* 
tet ,  ober  bie  Äüpen  burcr)  Sinflromen  oon  Reißen  ÄBafferbämpfen  ii 
folche  Temperatur  gebellt  werben,  al$  erforberlicr)  wirb/  ein  gonj 
gelungene«  SRefuttat  Jerbeijufityren.  93ei  jlrenger  SBinterfälte  ijl  c« 
immer  bejfer  bie  Arbeit  gang  au6&ufe£en.  v 

Durc^  bie  Srjtnbung  ber  fofibblauen  garbe  mittel  fr  2tufbrucfrt 
burch  rebucirten  Snbigo  unb  ttefeftigen  ber  garbe  im  £alfmi(chbabe, 
$at  bie  ganeneefdrberei  feit  beildnftg  15  3a$ren  einen  fo  gewaltigen 
&roß  erlitten/  ba§  fte  in  ben  meifren  Äattunfabrifen  bed  kontinent« 
ftjtirt,  unb  erft  in  ber  jüngflen  3eit  wieber  hervorgerufen  würbe,  um 
Drucffabrifate  in  mehreren  blauen  garbenfchattirungen  £erjujle[Ieiif 
bte  auf  feinem  an  ber»  SBege  in  folcher  3}oUfommen$eit  $u  erreichen 
ftnb.  Die  granjofen  Waren  bte  (£r jlen  ,  bie  $ur  ^erftellung  gewiffcr 
folibbfauen  Drueffabrifate  wieber  auf  bad  gaoenciren  jurücfgeforamra 
flnb/  unb  fich  beffelben  für  bie  bunfel-  unb  mtttelblauen  garben  U> 
bienen,  nach  welcher  J^erfieUung  erft  bie  t)eflblauen  garbent6ne/  «ob 
£ufe£t  ber  SKouteauüberbrmf  burcr)  rebucirten  3nbigo  jur  ^laöbiCDung 
ber  07?ufter  gegeben  werben,  woburcfj  ausgezeichnet  fchöneDrucfioaart 
in  4bi6  5  oerfd}ieben  von  einanber  abweichenben  blauen  garbenabjltn 
fungen  im  feinen  Saconnet/  9D?oitj[elin ,  (Ealico  unb  ütteuMebrucf  w 
jeugt  werben ,  bie  ftcf)  im  Deffin  von  ben  bunfefj!en  bi«  in  bte  t)efl(if« 
Manen  garbentöne  uberget)enb  geigen. 
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3nMgpH«u«  Jluf bt urf f Ott» f. 

• 

X>ie  3ufammenfe$ung  ber  aufbrucfmajfe  für  fapenceblaue  garbe 
wirb  in  ben  X)rutffabrifen  oerfc^ieben  angetroffen,  än  Den  einen  wen/ 
fcet  man  Mojj  3nbtgo  mit  fdjwefelfaurem  Sifenorpbul  unb  jur  SDerbi* 
rfuug  ©umrai  an,  unb  fe|t  biftwerten  aud)  ^alsfdure  unb  &cf)wtfe(« 
arfen  &u;  in  ber  anbern  wirb  faljfaure  ober  ejfigfanre  (Sifenorpbul' 
auflofung  ftatt  beSSifenoitriof«  oerwenbet,  r>in  unb  wieber  aud>  fali* 
fauree  3innornbul,  unb  bei  fdjwefelfaurem  (Eifenornbul  $uweilen  aud> 
nocr)  »feijucfer  jugefe&t.  Me  biefe  3ufdfce  r)aben  iüm  3w<* ,  &i* 
X)eaorpbation  bedSn^igod  ju  befördern  unb  biefelbe  in  ben  Äüpenope* 
rattonen  gu  oottenben.  9Wit  bem  bejren  (Erfolg  bebiene  icfj  micr)  für  ben 
£anb  «  unfr  2Baf$enorucf  ber  nacfcfie&enben  3ufammenfe{jung: 

5  $>funb  fcengal*  ober  3a»a <3nbigo  ber  bejlen  Dualität  uub 
8/4  $f«n&  9^ber  ^Irfenif  (®d>mefelarfen)  werben  mit  SBaffer  in 
einer  fupfernen  9feibfcr>ale  mit  eifemen  Manonenfugefn  unun- 
terbrochen mehrere  tage  ^itni  möglicfeji  feinjten^aft  abgerieben/ 
benn  je  feiner  ber  3nbigo  burd)  Abreiben  jertjeilt  wirb;  um 
fo  reiner  unb  oofler  erfcrjeint  bie  blaue  garbe.  £>ie  abgeriebene 
3nbigomaffe  wirb  mit  SBaffer  auf  7  SBaß  gepellt,  al«bann  ber 
Steide  nad)  eingerührt. 

8  9>funb  nia)t  ornbirter  ganj  fupfer'Unb  jinffreier  (Sifejioitriol  in 

3  S0?aß  SGBajfer  gelobt, 

V«  ¥f unb  falpeterfaure  &(eifrottalle  in 
2  3)?af  SBaffer  gelöft ,  ferner 

4  Wag  8  ©r.  95.  tfarfe  effigfoure  <£.|aibjrnbulauflöfung  burd) 
3*rfefrung  reinen  föwefdfauern  (Eifenoxobuf*  mittelftaMetjucfera, 
unb  julefct  bad  ©an;e  für  ben  2>rutf  mit 

1  5  $funb  fein  gepulvertem  ®rnegafgummi  in  einem  Äfffei  über 
bem  gener  bei  madiger  Temperatur  oerbirft  unb  burdjtfeinwanb 
paffirt. 

(Statt  be6  fduflidjen  gifenoitriols  f>abe  tc^  mi<$  meiflend  ber 
felbjt  bereiteten  reinen  fdjwefelfauren  gifenfrpftalle  bebient.  X)er 
3ufa£  M  fdjwefelfauren  (Sifenorobut*  focfert  bie  ©rucfmaffe  in  golge 
ber  äupenbe^aublung  unb  betiornbirt  juut  %fynH  ber  3nbigo.  (Sö  muß 
jebocf;  ein  angemejjeneä  t8err)ältnijj  $wifctjeu  bemfelben  unb  bem  ftcfy 
in  ber  Äalffupe  eneugenben  fcbwefelfauren  tfalf  obwalten,  bamit  bad 
3nbigob(au  flüfftg  erhalten  werbe,  o$ne  baß  fofc^e^  laufen  unb  atiö< 

30* 
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treten  fann,  weUfre*  er folgt/  wenn  $u  viel  fchwefeifaurer  Äalf  fi<t 
ankauft ,  woburch  feine  gute  unb  fräftige  garbe  erhalten  wirb,  weil 
unter  folgen  33er$aftniffen  bte  beöojrpbirenben  S0?itteT  auf  ben  $irtigo 
weniger  efnwirfen  feinen  unb  bie  garbe  von  bem  3cuge  abfällt. 

ijier,  ivo  ber  3n&igo  nitt  ®chwefelarfeit  /  fchwefelfanrcm  mrä 
effigfaurem  gifenorpbul  aufgebrueff  wirb,  beeio.rnbirt  er  ftcf)  jum  tyeil 
tr)ei(weife  turchbiefe3nfäfce  £aa  abwechfelnbe  (Eintauchen  in  bieÄalf. 
unb  (Sifenvitriolfuve  beäorijbirt  ben  3nbigo  fo,  bag  er  im  rebuetrten 
3ujtanbe  fid)  mit  ber  vrgetabilifchen  gafer  verbinbet  unb  befejligct 
wirb.  ffionfommen  erfcheint  bie  2)ef3ojr9batiou  unb  ?(uflöfung  bejjef' 
ben  in  ber  faujrifch--a(falifchen  Sauge,  woburth  bie  garbe  mit  beni 
®ewebe  verbunben  an  ber  üuft  blau  erfcfyeint.  »ei  biefem  «ßerfa^ren 
ortliche*}  »lau  ju  erholten,  fallt  jeboci)  eine  beträchtliche  Wenge  <5ifen- 
ornb  auf  bem  3euge  nieber,  'welche*  burch  feftwefelfaure  »aber  befei« 
(igt  wirb/  wonach  ba*  »lau  rein  unb  ber  »oben  oollfommen  mi$ 
erfe^eint.  $er  3«fa&  wn.  falveterfaurem  »(ei  in  ber  £ru<fmaj]e  <v 
ttytilt  ber  blauen  garbe  einen  gang  befonbern  reinen  Cüjler. 

giir  ein  fchone*  fräftige*  »lau  bient  bie  angeführte 
:Drucfmajf*i  »tü  man  gellere  ginbrueffarben  erzielen,  fo  mifch*  man 
für  ba*  j  weite  »lau  «inen  $t)ril  Srucffarbe  mit  einem  SM 
©umnmvaflVr ,  unb  für  ein  britte*  »(au  werben  ein  %1)ti\ 
Stammfarbe  mit  2  bi*  S  $t)eilen  ©ummiwajfer  aufammengebranV. 

3um  (gntwicfeln  unb  »efejligen  ber  garbe  (inb  nachfte^enbe  Äü= 
»en  erfcrberlid). 

2>ie  ae&falffuve  wirb  mit  200<pfunb  frifchgebranntem  Äalf  jur 
ÄalfmiJd)  bereitet  angefe£t,  unb  in  ber  Arbeit  beim  durchnehmen  Öer 
SBaare  nie  unter  einer  Temperatur  von  15  ©r.  SÄ.  erhalten,  »ehi  je* 
be*ma(igen  (Stnfenfen  ber  aufSRa^meu  gekannten  @tucfe  wirb  leicht 
aufgeflogen,  fo  bag  bie  gluffigfeit  eine  (eichte  Äalfmilch  bilbet.  2Ba> 
renb  bereit  be*  Verweilen*  wirb  ber$Har)men  bie  ganse3ei*  ^tnburch 
in  einiger  »ewegung  erhalten,  unb  beim  (Emporheben  bejftlben  einige 
OTale  flärfer  gefdywenft,  um  bie  an  ber  Saare  frängenben  Äalft^il« 
chen  me£r  abjufpufen.  9Äan  lagt  jejjt  bie  glujfigfeit  wenig  ober  gar 
nicht  ablaufen ,  unb  gefjt  fogleich  mit  bem  SKa$men  in  bie  Sifewi- 
triolfupe  ein 

Seil  bte  SSBaare  in  bie  Äalffupe  trodeu  eingebracht  wirb ,  ec 
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Wpft  fie  ftcf>  an  «Waffe/  ba$er  nacf>  fteenbigung  btr  Sag'darbeit 
ber  33erfuji  bur<^  frifcfr  £in$ugege bene  Stall uitfc^  ergänzt  werben  tauf. 
SBBenn  ficfo  bie  italffupe  burd)  langer  anbattrnoed  ftrbeiten  im  abge-- 
f  (arten  3"#a»&<  iwiförn  Den  giugern  fttti$  anfällt ,  fcfcöpft  man  7« 
oon  bem  £eüen  ab/  gibt  ungefähr  15  bi«  20  $funb  frifefc  gebrann- 
ten Äalf  ald  Jtalfmild)  ju,  füllt  bie  Äupe  mit  ©affer  voll,  unb  ruber 
aOea  bitr^  einanber.  bi>  Äüpe  hingegen  an  unbrauchbar  ju 

werben,  fo  wirb  fte  gan$  geleert  uub  frifrf)  angefe|t. 

B)  Ciftnoitriathfipf. 

Sie  <*ifein>itriolfupe  wirb  mit  fo  viel  in  ffidffer  aufgelöflem  rei- 
nen gan$  fupfer*  unb  jinffreien  (Eifenoitriof  angefefct,  bid  bie  Stuffig« 
feit  10  ©r.  frarf  erfeftfint.  3n  biefer  Äiipe  wirb  bie  fanft  ringe* 
fenfte  SBaare  o£ne  alle  Bewegung  bed  Stammend  erhalten ,  unb  nad) 
Dem  (Smpor^i'ben  beffefbeu  Idfjt  mau  bnd  meifte  Piquibum  ablaufen, 
bevor  wieber  in  bie  ftafffupe  eingegangen  wirb.  X)ie  gijVnoitriolfupe 
muß  beim  Hnfe&en  freta  einen  neutralen  Sufianb  anzeigen,  maltet 
&dure  vor,  fo  wirb  biefe  bur$  $iniugebract?te  äalfmifa}  fo  lange  ge* 
bunben,  br6  bie  2luflöfung  neutral  erfcfceint.  ffienn  bie  gifenvitriotfä* 
penanflo'fung  einige  Orabe  abgenommen  £at ;  gibt  man  wieber  friferje 
aufldfnng  $n;  ober  nod)  beffer,  man  ffeiß  nad)  täglich  beenbigter 2Tr» 
beit  nad>,  Hmit  bie  Kuflofung  im  gleichen  9?oruia(iufrano  er$a(* 
ten  wirb. 

C)  JUu/Hfd)e  £aliküpe. 

3>te  faufltf4>  -  alfafiferje  Äiipe  wirb  14  ©rab  söaume  ffarf  in 
änwenbung  gebracht.  3n  95ejie$ung  auf  JCaufltcttie  werben  2  f$eif* 
FalireiaV  *pottafcfce  mit  einem  $£eil  frtfd^  gebrannten  üefytalt  burcij 
&0<$eu  in  einem  eiferuen  &effel  jur  fle&fauge  bereitet  unb  mit  ber 
flaren  gfüffigfeit  bie  Äupe  angefüllt,  £en  &a(frtieberftf>(ag  fangt 
man  Dabei  ju  wieber&olten  «Waten  mit  Reißern  SSaffer  au«  unb  oer- 
wenbet  bie  gewonnene  Sliiffigfeit  jur  Ätlpe ,  ober  wenn  fie  fc&wacfc 
wirb  für  anbern  ©ebrauefr. 

3:i  bie  fauftifet) j  Äalifup;  wirb  bie  SSure,  wenn  fte  |weima( 
me<fcfefweife  bie  Äalf*  unb  (£t)'enoitrio(fi3pe  paffirt  bat,  lartgfam  ein« 
gefenft  und  o&ne  Bewegung  gelaffen;  nad)  Dem  (Smporjeben  gut  ab* 
tropfen  laffen,  alebann  in  bie  fd>wefe(faure  Jtdpe  eingegangen.  SRad) 
begonnener  $age«arbeit  wirb  bie  faujlifd^  äalifdpe  in  einem  ©er* 
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bälintjl  jur  befcanbelren  £Baarr  nocbgefpe itf ,  inbem  für  jebed  @tücf 
Qaltco  bie  Sauge  von  1  $>fttnb  $>ottafcbe  unb  %  $funb  2(e$falf  ju« 
gegeben  wirb/  au<b  fefct  man  ber  Äüpe  von  3*it  3*it  einige  ^>funb 
?(t*^falf  $ur  Äalfmilcb  gemacht  $u,  um  bie  aufgenommene  £or)Irn- 
fdure  gu  binben.  SBeun  fid)  ju  viel  fcooenfafc  im  Verlauf  ber  Arbeit 
anrufe,  wirb  berfelbe  mittel)!  eineö  @cblammfacfe*  berau«  gefroren. 

SBäfrrenb  ber  äüpenoperarion  nimmt  bie  fauftifd) » alfalifdje 
gl u jjigf eit  bnrd)  bie  frrmbartigeu  fal^t,  bie  ftcf)  barin  eräugen,  an 
Qraben  gu,  fo  baß  man  fid)  niebt  mer)r  bariiad)  Hebten  fann,  fon* 
bern  nad)  ber  ffiirffamfeit  ber  Änpe  felbjt,  ben  je  r)ör)er  bie  2treo« 
nietergrabe  fietgen ,  um  fo  mefrr  wirb  ba$  Piquibum  verunreinigt  unb 
um  fp  \d)ltd)Ut  wirft  e©\,  fo  bafi  b"  Ätlpe  enblic^  ausgeleert  unb 
frifer;  angefefct  werben  mug. 

D)  Scrjttufclfnurt  £Upe.  , 

* 

$ie  fcbwefelfaure  Änpe  ober  ^ad  fcbwefelfaure  iöab  wirb  6  (Sr. 
ibaume' jlarf  in  Änwenbung  gebraut,  unb  von  3*it  ju3*ir  mit  fcbwe- 
felfaure nadjgefcbärft.  Senn  e$  anfängt  febmufcig  unb  wirfungdlo« 
ju  werben,  wirb  rd  abgefajftn  uub  bureb  ein  frifdjeö  erfe&t.  3n  baS 
fcbwefelfaure  $3ab  wirb  bie  SKaare  pfrne  Bewegung  btö  SKafrmend  fo 
lange  eingegangen ,  bid  ber  weiße  ©rinib  erreicht  ijt,  frernad)  vom 
d?af)men  abgenommen;  alöbalb  im  ^fuß  gefebweift  uub  eingegangen. 

(5  n  t  w  i  cf  l  u  n  g  uub  23  e  f  e  ft  i  g  u  n  g  ber  $  a r  b e  in  ben 

,  Äüpen. 

X)te  Sßaare  wirb  nad)  bem  ttuforuef  ter  Snbigomaff*  unb  4  bi* 
5  Sage  (angem  Aufbewahren  in  einem  me^r  füllen  ald  warnten  3im- 
mer,  auf  SRafrmen  wie  jur  3nbigoblaufärberei  gefpannt,  uub  tn  ben 
&upen  $ur  (£ utwirfelung  unfc  it3efefriguag  ber  garbeu  auf  nacbftefrenbe 
SBeife  abwecbfelnb  eingefenft: 
jurrfl  in  bie  Äüpe  A)  10  Minuten  lang  unter  fünfter  Bewegung 
erbalten,  bauo 

in  bie  Änpe  B)  10  Winuteu  lang  ojjue  Bewegung  bed  Stammen* 

eingefenft,  von  ba  wieber 
in  bie  Äupe  A)  10  Minuten  (ang  unter  faufter  Bewegung  gebracht, 

wieber 

ber  Äüpe  B)  10  Minuten  übergeben,  bann 

in  bie  £üpe  C)  10  Minuten  eingefenft,  rufrtg  frängen  gelaffert,  unb 
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in  bie  ®duretupe  D)  fo  lange  eingegangen,  bi$  bie  $arbe  rein 
blau  unb  ber  ©runb  weiß  erfdjeint. 

2>ie  Äüpen  muffen  fo  aufgefleUt  fein/  bag  man  friede  mit  ber 
Sffiaare  oon  einer  jur  anbem  gelangen  fann.  2>ie  Äafffupe  jlejt  &u 
oberfl,  an  biefe  rei$t  (»4  bte  gifenoitrioffupe,  bann  bie  faufltfd?  .*lf a* 
lifcfce,  unb  gu(e$t  bie  fcfcwefelfaure  Äüpe  an. 

SHad)  biefer  2trt  ber  Manipulation  t)abe  ict)  in  ber  Siegel  burd)« 
fcfoniitfidj  in  ben  Äüpcn  B  unb  C  gegen  300  ®tücfe  (Salicowaare 
r)erfteUen  laffen,  bevor  et)  nfttrjtg  würbe  fie  aufrfufeeren  unb  frifö  an- 
$ufe$en. 

3 w e i l e r)  @au rebab  unb  ®  et)  6  n  e  n  ber  g a r b e. 

9?a$  einem  £albjtunbigem  Adligen  bed  erfreu  (Säurebabed  im 
$tafi  wirb  bie  ©aar*  in  ben  Sßafcfcrdbrrn  gut  gewafa^en  unb  für 
foßbare  gang  feine  ®tojfe,  um  bad  93fau  m5g(i$ft  rein  unb  ben 
©runb  ganj  ffar  weifj  ju  erhalten,  noct)  einmal  eine  t)albe  @tunbe 
in  einem  feparat  t)ergerid)teten  frifd>en  fdjwefelfauren  fcabe  1  %  @r. 
Raunte  ftarf  gefduert.  Jpiefur  bebiene  id>  miefr  einer  Sanne  mit 
^afpef  oerfet)en ,  in  welche  fo  oiel  an  eiuanber  gefnüpfte  ffiaare  ein* 
ger)afpelt  wirb,  a!6  bad  83ab  locfer  untergetaucht  aufzunehmen  »er* 
mag.  &ie  Saare  wirb  nad)  bem  $  weiten  ®durebabe  wieber  gut  ge* 
Waffen ,  bann  in  einem  fd)tvad)en  Oelfeifenbabe  bei  45  ©rab  91. 
be$anbelt,  woburd)  bie  garbe  ir}ren  $äc&ften  Cufter  erlangt.  <gd  wirb 
r£t  wieber  gewafdjen  unb  or)ne  SBBärme  im  <&%atttn  abgetroefnet. 

- 

Sfjeorie. 

ZU  oerfd)iebenen  (grföeinungen  beim  2>urcr>ner)meu  ber  3<uge 
in  ben  gapencefupen  laffen  ffet)  leidet  erftdren.  Sir  (aben  einerfeit* 
auf  bem  ©ewebe  3"bigo  unb  fd)u>efdfaured  (gifenorobut;  werben 
nun  bie  3*uge  in  bte  Äalffupe  getauefet,  fo  wirb  bie  £rucffarbe  auf« 
geweift  unb  ein  $r)eil  M  fdjwefdfauren  gifene  $erfe£t,  alfo  gifen« 
ornbul  baraud  gerieten ,  we(d>e6  ben  ^nbigo  $u  bedorpbiren  unb 
im  Äalfliquibum  auflodlicfc  &u  machen  (hebt.  3n  biefem  3ufianbe 
fann  ßd)  nun  ber  3nbigo  mit  bem  ©ewebe  oerbiuben,  unb  wenn  ber 
3eug  aud  ber  Äiipe  gebogen  wirb/  $ter)t  ber  3"bigo  in  93erur)rung 
mit  ber  Cuft  @auer|ro(f  an  unb  wirb  wieder  unauflöslich.  Saudjt  man 
nun  ben  3eug  in  bie  $  weile,  n  dm  lief)  bie  (Sifenoitriolfdpe,  fo  über« 
$ie$t  er  jicfc  auf  feiner  ganzen  Oberer  mit  einer  &a)i<$t  oon  (Stfeti* 
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ornbul,  unb  biefe*  äußert  nur  auf  Denjenigen  Stellen  ff  ine  SBirfung, 
wo  eö  mit  3nbigo  in  {Berührung  iff/  bedojrnbirt  einen  $$etf  baooii/ 
wefdjer  bann  bei  bem  ^weiten  ^tntaiid^rtt  in  Die  Äalffüpe  unauflddlid) 
werben  faon.  <£*  wiebert)oft  jtcfr  Diefelbe  SBirfung  Dura)  Da*  wedtfet* 
fertige  (Jintaudje n ,  woDurcfc  ficf)  auf  Der  Oberfläche  Deö  ©ewebe* 
me$r  ober  weniger  fd)wefeffaurer  &alf  unb  (SifenojrnD  anfangen,  wes- 
wegen man  aud>  ben  9?a()meii  in  ber  Äafffüpe  bewegen  mu^  um  Den 
fd)wefelfauren  Äalf  abgugie^en ,  wät)renb  mau  im  ©egent$ei(  in  Der 
gifenoitriolfiipe  auf  betn  Stoff  raöglicbfi  viel  (£tfe  norpDul  51t  erhallen 
fucfcen  unb  ben  9fat)men  in  SÄu&e  (ajftn  muß.  Durcr)  Dad  fefcte  Sin* 
fangen  in  bie  faujlifcfj«  alfalifdje  Äüpe  wirD  bie  £6fung  De«  3nbrgoö 
beforDert  unb  mit  ber  gafrr  befeffigt.  2>a*  fäwefelfaure  $&ab  lafl  bad 
auf  beut  Stoffe  beßabliaV  (gtfenojrnbul  auf,  woburd)  ber  weiße 
©runb  ^ergefleUt,  unb  bie  Haue  garbe  rein  $um  SÖorfdjeiu  fommt. 

* 

ga neucegr une  2>r ucf  f  abr  i f  at  e. 

gaji  gang  ubrreinftimmenD  mit  ber  gapence*SMapfdiberei  ift 
bie  Darfiellung  ber  t)6c^fl  foliben  faoencegrünen  garbe.  Sie 
erforbert  in  ber  Sarftedung  genaue  @ad)fenntniß  unb  bei  weitem 
noct)  größere  Nufmerffamfrit  ate  bie  ganence- SBIaufdrberei,  wenn 
freta  g(eid)mä§ig  gefuitgene  SKefultate  erhielt  werben  follen,  unb  wirb 
Da^er  oticr>  frftener  in  unferen  Äattunbrucfereien  angetroffen.  3ud> 
in  biefem  ©ebiete  ber  Golorie  waren  bie  (gnglduber  bie  $rjlen,  welcf>« 
mit  ganencegriin  gebrucften  aBaljeubriicfwaaren  auf  ben  kontinent 
famen.  3"»  3a$r  1809  würbe  biefe  garbe  in  Der  Äartun-gabrif  oon 
Doli  fuö  9Rieg  ^  11  SWütyau  feu,  Dnrd)  Dr.  Diu  gier  Dargeflelit. 

3w  <5r$iefuug  tiefer  grünen  garbe  wirb  flatt  (Sifenornbulauf* 
löfung  neutrafed  fd^wrfelfaured  3inn  Dem  3nbigo  jur  Drucffarbe  bei- 
gegeben ,  unb  fowo^I  Scfjroefefarfen  unb  fafpeterfaured  SMei  wegge* 
Iaffru.  9Ran  reiner  auf  2  $>funb  Jnbigo  4  $funb  nentrafe*  f<$we* 
feffanreö  3rnn,  roefd)eö  Dem  gum  fetnfrett  Saft  abgeriebenen  3nDige 
jugefejjt,  unD  bann  mit  flarfem  ©ummiwajfer  für  ben  Drucf  oerbicft 
wirb.  SGBill  man  tre  garbe  me$r  bunffer  £aben,  wirb  etroad  weniger 
fdjwefeifaurea  3iun  genommen;  wünfcfjt  man  hingegen  ein  ^eiteret 
mefcr  in$  ©elbe  fict)  ungeübt  ©rün,  wirb  etwad  me£r  baoon  in  Hn- 
wenbung  gebracht. 

Die  3«uge  werben  uacr)  bem  Hufbrucf  mitfelfl  ijanb-,  «Perrotin» 
ober  SBaijenbrticfO  gleich  ben  aubern  tag  in  ben  $anence*Äüpen 
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etat  fo  wie  für  83Ian,  nnr  mit  bem  Unterf$iebe  be^anbelt,  bafi,  fo* 
wo£(  tu  t>cr  Äalf-  ald  (gifenottriolfüpe  ftatt  jwei,  brei  3üge  abwecfc« 
felnb  gegeben  werben,  unb  flatt  ber  fauftifd)ett  Äalifüpe  eine  gewöhn* 
lid?e  «pottafcbem  ober  ®tbafüpe  von  6  ©rab  s&aunte  ©tärf*  orrweni 
bet  wirb,  Durcf)  Äaff  faufrtfcfy  gemalte  ttauge  fann  $nr  JperßeHung 
ber  faoencegrünen  garbe  bu  rcbauä  i\id)t  orrwrubet  werben,  weil  ber 
buref)  bad  fdjwefelfaure  3tnn  bedorobirte  ijnbigo  in  berfelben  aufge* 
lojl  unb  von  bem  ©ewebe  abgezogen  wirb.  §a$  fcr)wefe(faure  ©ab 
barf  niefrt  jHtfer  fllö  2  bi$  2%  ©rab  Jbaunie  fein,  unb  rnutj  offer« 
frifd)  bereitet  werben,  bamit  fiel}  feine  Unreinigfeiten  iu  ben  meitjen 
©runb  einfejjen  unb  benfelben  beim  nacr)l)erigen  grirben  oerunretnigen 
fann.  99?an  fduert  jwri  3Äal  oorftet^tig,  wafefct  jebed  SO?al  fauber,  wo- 
buret)  eine  blaue  garbe  erhalten  wirb/  welche  int  993a u»  ober  Ouerct* 
tronbabe  ftet)  in  ©rün  oerwanbelt,  inbem  bad  gelbe  tpigraent  mit 
ber  &arücfge(a(tenen  3innbafi6  &nfammen  tritt ,  unb  bte  grüne  garbe 
bilbet.  Sau  grün  erfefteint  Dauerhafter  al*  Ctuercitrongrün. 

31aa>  Si)tUane  wirb  ein  äcfcted  ©rün  mittelft  gaoencirrni 
bargeilellt,  wenn  für  bie  Äufbrucffarbe  ein  SBorbant  bereitet  unb  bte 
abgeheilte  Sdtjftgfeit  bnfür  oerwenbet  wirb.    (£6  werben  nämlicb 
in  2  #?a£  SÖöjfer 

1  9>funb  Alaun  gelobt, 
7*  Cott>  frojtalliftrte  @oba  eingerührt  unb  < 
16  eotl)  S&feijticfer  t) in jti gebraut. 

Drucf  färbe. 

8  2ot$  jmn  feinjien  SO?e|l  gepulverter  3nbtgo  werben  mit 
8  Sott)  t&afpeter, 
16  Coti)  (Sifenoitriol  unb 

2  $funb  bed  obigen  «JWorbant  $ufammengebracbt ,  bie  «Waffe  mit 
©ummi  oerbieft  unb  juletjt 

8  Sotfc  bopppefre«  (Sbforjinn  eingerührt. 

Die  bamit  gebruefre  2Öaare  wirb  wie  für  ganenceblau  bura$  bte 
Äüpeu  genommen,  bann  zweimal  in  fcr)wacf?er  ®dure  bejanbelt.  ©rün 
färbt  man  in  einem  Cluercitronbabe  mit  Ceimjufai)  unb  entfernt  ben 
burd)$  gärbeu  eingefcrjlagenen  gelblichen  ©rttnb  burdj  ein  Äleienbab, 
aoioirt  hernacb  ba*  ©rün  in  einem  $abe  von  1  <J>funb  Alaun  in  100 
90?afl  SBaffer,  inbem  bie  SßBaare  barin  falt  burctyafftrt  wirb,  wafebt 
unb  troa>*  ab, 


Digitized  by  Google 


»7» 

S^otnfon  gibt  nod)  ein  Verfahren  an,  fofibea  3n&i90* 
grün  für  ben  SBal$enbrucf  barjujtellen,  weld)ea  tu  gofgenbem  be* 
fle^t.  <£a  werben  13  tfoth  fein  gemahlener  3nbigo  mit  4  q>funb 
SBajfer,  13  Coth  gelben  ^mefelarfen  unb  13  ?oih  frtfc^  gebrannten 
Ke$faif  fo  lange  über  bem  geuer  erhalten,  bia  bie  Äuflofung  bed  3n- 
bigoa  voUfommen  erfolgt  ijt.  £if  Tfuflöfung  wirb  über  20  £ot$  ge* 
brannte  ®tdrfe  gegojfen  unb  in  einem  marmornen  9R6rfer  mit  ^i|rtü* 
lo  fange  abgerieben,  bia  bie  garbr  gefcr)meibtg  bünn  unb  brttcfrecfjt 
geworben.  3n  lH/„  Wag  fafjfaure  3innaufldfung  oon  75  @r. bie 
in  einem  Heineren  ©r faß  erwärmt,  werben  2  tpfunb  gepulverter  3tfaun 
aufgelöft  unb  mit  ber  3«bigofarbe  jufammen  gerührt. 

3ur  (Sntwicffung  unb  S&efefiigung  ber  garbe  wirb  bie  gebrucfre 
Sßaare  auf  SHafcmen  gefpannt,  eine  33ierteffiunbe  lang  in  eine  Äüpe 
eingefenft,  worin  im  93er$ä*(tnif*  auf  2  q>funb  SBaffer  5  Coth  fohlen* 
fduerlicM  Mali  ($ottafd>e)  unb  6'/,  Cotr)  Äu^fort)  jert^eilt  |lnb. 

fttacfr  bem  durchnehmen  ber  Sßaare  muß  jeben  Sag  ber  Äü^fotti 
aud  ber  Äüpe  herausgenommen  unb  burcfc  frifd)cn  erfefct  werben,  weis 
dK$babura)gefd}iff>r,  bafj  bie  glüjfigfeit  in  eine  jur&eite  fie^enbe  Äüpe 
oiircfy  £eber  abgeladen  unb  ber  0aß  weggetajfen  wirb,  £ie  33erwenbung 
be6  Äu^fot^cd  hierbei  ijt  wefenflicf)  erforberlicrj,  um  baa  €infd)(agen 
in  ben  weißen  ©ruub  ju  verhinbtTu,  wenn  bie  garbe  burcr;  ein  Ouer* 
citron-  ober  Saubab  £ergeftellr  Wrrben  foll. 

2litfldfuttö  ***  3«*ifto*  mit  <3<frmefelatfett.  <2dnl*ert(aii. 
^ittfelMan.  SRaCerMats  nttb  SEBaljenüberbrudF  blau. 

3u  ber&rucf-  unb  garbePunjt  tonnen  wir  biefe  3"bigo  ftuflöfung 
ala  bie  dftejte  betrachten,  woburd)  bauerhaftea  iölau  örtlich  oermittelii 
bed  ^infefa  aufgemalt  erhalten  wirb.  Diefe  garbe  beftfct  jebodj  bie 
unangenehme  <5igeiif<fjaft,  vermöge  ihrer  &cfjwefelarfenauabünitung 
nachteilig  auf  bie  ©cfunbheit  ber  gabrifarbeiter,  bie  fid)  mit  bem 
(Sinmafen  berfdben  befestigen,  eiujuwirfen ,  bat)er  man  in  neuerer 
3cit,  außer  für  ben©ebraud)  im  $Ba(genbrucf ,  gatt{  baoon  abgefom* 
men  ijr,  unb  fid)  jefct  oorjugaweife  ber  3nbigo-MufIöfung  \U  alfalifdjer 
£auge  burd)  S'nnornbulhpbrat  bebient;  übrigend  ijt  baa  Sinmalen 
mit  bem  $>infel  auch  gan$  außer  ©ebrauch  gefommen  >  feitbem  man 
bur<h  ben  90?o belauf brucf  im  rebucirten  3nbigo  ein  (grfaj&mittel  gefun* 
ben  hat,  welched  jenem  bei  weitem  oorju$iehen  ifr. 

£aa  ^infelblau,  wo  bem  3nbigo  burch  ®d>mefefarfen 
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Öauerfioff  entgegen  unb  baburdj  befähigt  wirb,  ftdj)  in  ber  fattftifd?* 
alfalifc^eii  tfauge  auftulofen,  bereite  id)  auf  nad)ftef>enbe  SEBeife : 
16  £ot$  bedfeinfren  3nbigod  werben  mit  fauftiföer  Kalilauge  16 
@r.  <b.  flarf,  jum  feinden  ®aft  abgerieben  unb  mit 
VU  9tta8  16  ©r.  (tarfer  faufiifcfcer  Sauge  unb 
4A  $funb  edbwefelarfeu  (gelben  Ärfenif)  iu  einem  eiferneu  Äeffel 
über  beut  geiier  fo  lange  erhalten/  M  bie  3uf(6fung  bedSnbigod 
vollfommen  erfolge  ifl,  weldjee  man  baran  erfennt,  baß  ein 
tropfen  baoon  auf  eine  ©ladfcfceibe  jert^eilt  gegen  ba*  Cid)t 
gehalten  eine  jeifiggriine  garbe  jeigt.    £ö  werben  jefct 
4  bia  4'/,  9>funb  fein  gepulverter  ©ummi  ^injugebraeftt  unb  fo 
lange  gerührt/  bie  ba$  ©anje  eine  ^oniogeue  Waffe  bilber. 
3n  ben  Söorfdjriften  für  $infeib(au  finbet  mau  aud)  fratt  gel* 
bem  rotten  #rfenif7  aud)  (>ai  man  @d)wefelfpiej)glan(  in93orf$lag  ge* 
bracht,  weld>em  jeboefe  ®djwefelarfrn  vor&u&ir^eu  finb.  &ancroft 
befd^äftigte  fi<fc  viel  baiuu,  ben  Snbigo  fiir  bufen  ©ebrauefc  burrfr  raf' 
fitttrteii  3u<fer  unb  fpäfer  burd)  braune  Gajfenabe  iu  fluflofung  *u 
bringen.   £>ad  ^infrl  ober  Walerblau  bilbet  eine  grüngelbe  Waffe, 
bie  an  ber  Cuft  blau  wirb,  ba&er  man  e$  forgfältig  in  gefdjlojfenen 
©efäjjen  vor  bem  3utritt  oer  atmofpjiärifcfjeii  £uft  bewahren  muß. 
2>ie  mit  bem  9>infel  auf  ba6  Beug  gemalte  garbe  wajfert  man  nadE^  24 
^tunbeu  langem  3luf£angen  im  glu|hvajfer,  woburd)  ein  bauer^afted 
»lau  erhalten  wirb.   3n  frühem  3eiten  bebiente  mau  fid)  aud>  ber 
Snbigo  Xuflofimg  tttittelfi  Sdpvefelarfenfl  in  falifdjer  Sauge  unter  bem 
dlameti  »Dpermentfüpe«  jum  ÄMaufärben  ber  baumwollenen  ©rwebe, 
von  welkem  Sörrfajjreu  man  aber  ebenfalls  gan$  abgefommen  ijl. 

2>ic  fluflöfung  bed  3nbigo$  -mitte(ji@cbwefelarfen  für  ben  SÖal' 
&enbrucf  finbet  häufige  Änwenbung  in  ben  Äatiunbrucfereirn,  wo  man 
ftcfc  i&rer  ^auptfacfclid)  alö\  Ueberbrucffarbe  fiir  fdjon  früher  gebrurfte 
unb  gefärbte  gabrifate,  in  welchen  bie  farbigen  Dbjefte  burd>  eine 
®d>ufcpafre(9?eferve)  gegen  bad  <£inbring»n  ber  Hauen  Ueberbrutffarbe 
gefd)ü$t  werben,  bebient,  woburefe  man  fd)flue  Drucffabrifate  in  man* 
nicfyfattig  illuminirtrr  Aufarbeitung  erhält,  wenn  nac^ge^enbö  bteWu« 
fler  im  ftgurirten  blauen  SBal$enüberbntcf  nodj  mit  achtem  ©elb,  ©rün, 
SMau  unb  (Eatedjubraun  audfdjattirt  werben,  gtir  foldje  gabrifate 
bebiene  idj  mi$  ber  na$fre$enben  blauen  Ueberbrutf  färben. 
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JÖlaue  SGBaljrn  über  brucf  färbe  9*r.  1. 

<5«  werben       «pfunb  be*  feinjten  SBengal*  ober  3aoa  Snbigo  mit 

20  ©rab  föaume'  flarfer  fauftifiVr  Äalilauge  jutn 
feinen  @oft  abgerieben,  in  einen  Äejfel  grbradft, 
unb 

14  $Ra$  berfelben  Cauge  mit 

3  $funb  geftofjenem  @teinfal&  (Sal  gcmme)  £in$U' 
gefegt/  unb  ba6  Oanje  über  bem  geuer  fo  fange 
ermatten ,  bi$  bad  ®al$  aufgeldjl  tfr,  wona* 
S'A  $funb  gelbes  @d)wefelarfen  jugegeben  unb  fo  fange 
über  beut  geuer  erraffen  bleibt,  bia  bie  tfufläfung 
bed  3nbiged  erfolgt  ijr.  Üttan  laßt  je&t  jwei  Wal 
ftebenb  aufwallen  unb  gief  t  bie  tfußöfung  über 

15  $funb  gebrannte  2>t&tt%%  ntyrt  gut  burcfr  einanber 
unb  pajfirt  bie  Drucf färbe  burd)  fceinwanb. 

Die  äe&lauge  wirb  au*  18  $funb  faliretcfcer  q>ottafc&e,  10  ?funb 
frtf4  gebranntem  Jtalf  un&  30  «Wag  SBajfer  bereitet,  wonad^  bie  flare 
glujfigfeit  auf  20  ©r.  *5.  gefleUt  wirb. 

Die  gebrucffe  SBaore  wirb  nac!)  2  Sagen  §tunbe  int  glu$ 
eingegangen ,  in  ben  2Bafct)rtft>ern  gr  wafcfyen ,  $ur  Entfernung  ber 
&ck)u$pafre  in  einem  Reißen  ©ajferbabe  bel)anbelt,  bann  bie  blaue 
garbe  bei  45  ©r  9?.  in  einem  f^wac^en  ^eifenbabe,  bera  wenig  ^ofca 
jugefefct  wirb,  gefrönt,  wieber  gewafcfyen  unb  im  3nnem  beö  l'uft- 
trocfen^aufed  im  ©garten  abgetrorfnet. 

flld  @($u$pafrr  für  bie  gefärbten  giguren,  um  biefed  3M<tu  oor 
bem  Einbringen  ber  garbe  ju  frt)ii$en,  ifl  bie  weifje  SKeferoe  mit  ?lr 
fenitfali  bie  geeigneter. 

Die  blaue  U eberbr utf färbe  örtlid)  in  iöroncefarbe  gu 

o  e  r  w  a  n  b  e  l  n. 

%>ti  Drutf fabrifateii/  welche  nadj  bem  blauen  Ueberbrutf  Mite 
garbenaudfcfcrautfung  met)r  befommen,  bie  im  djromfauren  Äalibabe 
ju  entwickeln  ftnb,  fann  biefe  blaue  Ueberbrucf färbe  ftellenmrife  tu 
SÖronce  oerwanbelt  werben,  wenn  ein  ©leifalj  auf  nadjfte^enbe  SBeife 
angewenbet  wirb.  8Ö?an  bebrticft  ben  weisen  ©runb  in  ftarfen  $ar* 
tien  mit  einer  gufammenfefcung  au* 
16  Cot&  SBleijucfer  in 
l  9Röf  SGBaffer  geldjt,  oerbicft  mit 
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ts  2*tfy  Ountiiti  uttt  ft£t  notfc  '  1 

Vi  #taS  Jeidjteä  ©ummiwajfer  fri'u^u. 

<Had>  bem  Drucf  biefer  »fei'fal&biifid  wirb  bie  &aar e  eine n  Sag 
lang  aufgefangen,  alobann  in  einem  trüben  Äalfmiltfrbabe  6  SR  in  u* 
teu  lang  be$anbr(t,  um  baftfc^  ejfigfaureö  9Üti  mit  ber  Safer  $u  fj.ri* 
ren.  (5$  wirb  jejjt  gut  gewaftf?en,  abgetrocknet/  ©crju^oatle  auf  bie 
farbigen  giguren  gebrucf t ,  unb  bie  fo  be£anbe(te  Staate  eutweber 
mit  einer  $anbel',  9>icco*  ober  etreifwalje  mit  brr  blauen  garbe 
überbrucft.  Äuf  ben  ©teilen,  wo  bie  blaue  garbe  Die  «lerfal^ 
bafi*  berührt,  jerfe^t  fia)  ba$  fcdjwefelarfen  ber  blauen  garbe 
unb  biibet  mit  ber  ÄMeibafi*  ^cfcwefelblei  *on  broocebrauner 
5ar^>  ba,  wo  bie  blaue  garbe  hingegen  ben  nic^t  mit  i&teibafid  im* 
prdgnirten.  weisen  (3runb  berührt/  erfcfpeiut  nad)  bein  $ut$ängeu  unb 
2(uowdjfern  bie  garbe  blau,  unb  bie  burd)  SReferoe  gefeiltsten  färbt* 
gen  Objefte  bleibe n  unoeränbert.  SEBill  man  bie  »roncefarbe  geller  ober 
DunNer  $aben,  wirb  weniger  ober  me£r  »leifaf$  bei  ber  3«fannnen* 
fe&mig  uerwenbet. 

3iunauflöftjngen  unb  Säure  oerdnberu  bie  braune  §$wefe(b(ei' 
färbe  nur  wenig,  bagegeu  wirb  |ie  ooti  fauftiföer  Äali*  ober  Patron-* 
auflofung  $erfe0t,  tnbem  fiefc  0d)wefe(wa|Terjtoff  (ippbrotr)ionfdure) 
brlbet,  woburcr)  bie  garbe  in  @elb  umgeändert  wirb. 

3ur  tfudfcbmücfung  mit  anbern  garbeu  (ajfen  jia>  in  Dergleichen 
gabrifate  nur  Safeh  ober  Dam pffarben  anbringen,  weil  im  d}rom<< 
fauren  Äalibabe  l>a$  33rauu  in  Dlioen,  unb  Oie  weifen  mit  fcleifaljj 
bajt*  oerfe^euen  öbjefte  in  ©elb  oerwanbelt  werben. 

■  • 

blatte  2Bal$en  über bruef  färbe  DU-  2.  ;, 

Sin  noefc  viel  lebhafte re6  unb  ganj  reine*  Ueberbruefblau  in  oer* 
fd)iebenen  äbjlufungen  für  ben  SEBaljenbrucf  (teile  icfc  auf  folgen  De 
SBeifebar: 

3   ^pfunb  be$  fetnflen  Saoa-  ober  &engal»3ubigo  werben  mit 

2  ÜÄagSBajfer  jum  feinden  Saft  abgerieben/  in  einen  Äejfrf 
gegeben, 

15    üttafj  20  (tarfe  fauftifdje  Kalilauge  unb 

3  $funb  rotier  Hrfenif  (SRealgar)  iinjugebracfct,  über  beut 
geuer  2Stunben  lang  bei  langfam  ßeigenber  J?i|e  biö  jum 
Äodjen  erhalten,  unb  wenn  ber  Snbigo  ooOfommen  auf- 
g«lö(t  i\t,  mit 
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16   9>funb  fein  gepulvertem  ©ummi  oerbicfr,  oora  geuer  ge* 

nomraen,  unb  ju|e£t 
2'/,9>funb  Terpentinöl  eingerührt,  welche*  baju  bient,  um  bie 
gtnwirfung  ber  atmofpr)drifcr)en  £ufr  auf  bie  Drucffarbe 
ju  oer^inbern,   folefce  gegen  bie  Drpbation  jü  fcr)u$en, 
unb  einen  reinen  £>ru<f  ju  bejwecfen. 
£>iefe  3ufammenfe£ung  flellt  ein  bunfledfclau  bar/  aud  welchem 
für  bie  oerfrrjiebenen  Drucffabrifate  bie  Ueberbrncffarben  auf  nacrjfre- 
fjenbe  SBeife  in  Änwenbnng  fommen. 

A)  8*«  bunfelblaue  giguren,  worüber  JJelfblau  ge 
fcrucft  wirb,  um  jwei  blaue  Drutf  fabrifate  ju  erhalten,  wirb  für  bie  bunfle 
garbe  bie  ©tammfarbe  oerwenbet/  für  bie  hellblaue  garbe,  4  $t)eile 
©tammfarbe  mit  5  $r)ei(en  ©ummi-SSafTer  werfest  a(6  Ueberbrucffarbe 
bentffcf. 

B)  gür  blauen  Ueberbrucf  feiner  (Ealic  owaare: 

12  £r)eife  ©tammfarbe  mit 
6  feilen  ©ummimajTer.  < 

C)  Sur  blaue  Ueberbrucf  ber  EWouffeline  unbSacon* 
netd/  gleiche  $t)eile  ©tamntfarbe  unb  ©ummiwaffer. 

D)  gur  r)eiterb(auen  Ueberbrucf  jarter  feiner  ©toffe, 
2$r)eile  ©tammfarbe  mit  6$r)eilen  ©ummiwajjer. 

Der  3«fa&  von  ©ummiwajfer  jur  ©tammfarbe  l<Sf|t  jtcfc  libri* 
genö  nitr)t  für  ein  ober  ba6  anbere  dufter  im  SBa^enbruef  gleic^mäfMg 
bemejfen  /  ben  je  fetcr)ter  ba6  Dejffn  graoirt  ift,  um  fo  weniger  ©um- 
miwaffer  barf  ber  garbe  $ugefe£t  werben ,  wogegen  bei  tiefer  ©raoi» 
rung  mebr  beffelbeu  erfcrberlicr)  wirb,  um  bem  fluge  gleiche  in  ber 
fftuance  crfdjeinenbe  garbe  r)c rwjubringen. 

Den  Sag  nocr)  bem  Drucf  wirb  bie  mit  biefer  3ufammenfe&ung 
gebrueftc  SBaare  im  ftollfafren  burcr)  ein  Äallmildjbab  paffirt  unb 
bann  gut  gewafcfecu.  S)?an  erhalt  aber  aud)  felbft  o^ne  Durchnehmen 
im  £«alfmilct;babe,  burcr)- Moged  (Sinr)angen  in  glufi  unb  nacri&erigem 
SSafcfyen  in  ben  SBafdjräbern  ein  fcr)6ned  reine*  SMau.  3n  beiben  gäl* 
len  wirb  bie  r)ce^fle  Belebung  ber  garbe  in  einem  ferjwacfyn  ©eifen* 
bab«v  bem  etwas  ©oba  $ugefefct  wirb/ -bei  45  ©rab*R.98Bdrme  erwirfr. 

tfuegejeidjnet  rein  erfcfeeint  bie  SÖaljenuberbrueffarbe  SWr.  I 
mrb  9?r.  2  im  fclau,  wenn  im  93err>dftut^  be$  3ufammenfebene>  ber 
Druckfarbe  wenig  fali^altige  (Si  fen  auf  (öfung  jugefe$t  wirb, 
unb  na  er)  bem  Äalfmilct)babe  ober  ©dffern  bie  SEBaare  in  einem  leicr); 


Digitized  by  Google 


479 


ten  fcbwad)  angefduerten  blaufauren  äalibabe  oorftc^tig  bur$genomraen 
wirb.  3Benn  hingegen  0olibge(b  unb  ©rün  eingepaßt  werben  fo II,  unb 
biefe  färben  int  boppelcbromfaurcn  Äalibabe  entmicfeft  werben,  erfolgt 
bad  £urd)ner)men  ttn  blaufottren  (Eifen » Äalibabe  erji,  ivenn  biefe 
beiben  Sarben  $erge(lellt  unb  bie  Sßaare  gut  gewafd^en  iji,  weil  bad 
gebilbtte  bloufoure  ßifen  in  bera  &a(fiQt($babe,  weldjed  ®olibgelb 
unb  (Brün  bebingt/  jerfefct  wirb  Ob  nun  {war  gletcr)  ber  Anflug  von 
blaufaurem  (Stfen  feine  fonberlicfje  £auer£aftigfeit  Darbietet/  fo  er* 
fdjeint  bte  SBaare  bod)  bem  ?tuge  unb  für  ben  93erfauf  überaud  gün* 
jtig,  unb  läßt/  wenn  bie  garbe  burdj  langered  fragen  and)  oerfctywin* 
*et,  ben  Dauerhafteren  blauen  Snbtgo^ufbrurf  jurücf. 

<&tatt  fali£altiger  (Jifenaufldfung  fanu  aucr)  falpeterfaureä  Sifeu 
für  ein  fold^ed  %(au  in  ttnwenbting  gebracht  werben. 

2>ie  geeignet  jle  ©c&ujjpajle  für  ben  Ueberbrttcf  btefer  garbe  i\t 
Diejenige,  welche  in  ber  ©rünfüpen  gabrifation  oerwenbet  wirb. 

SHacr)  Sfrillape  wirb  auc^  eine  gute  blaue  garbe  erhalten/ 
wenn  2  ÜÄaf  SBajfer  bis  auf  4$  ©r.  9t.  erwdruit,  banu  16  2ot£  fein 
gepulverter  Snbigo,  16  Sotr)  rotier  2lrfenif,  16  Cotr)  gebrannter 
Äalf  r)in$ug<brad)t,  ba$  ©anje  bid  jttm  hieben  ert>i^t,  vom  geuer 
genommen  unb  12  Cotr)  uuterfor)lenfaure$  fflatron  eingerührt  werben. 
99?an  lagt  bie  3nbigb  Äuflöfung  per;  bt6  jitm  $wetten  £age  abfegen, 
feilet  bad  r)eüe  Ctquibttm  ab/  unb  oerbieft  bie  3Raß  garbe  mit  16 
bis  20  £ot£  (Dummi. 

Oertlid)(topifcfy)grüjie  garbe  für  ben  sBa I  je n b  r n cf 
bttrer)  3«  b  igo»  ?t  u  f  I  ofu  n  g  mittel  fr  §c$wefe(arfen  unb 

gdrben  im  Ouercitronbabe. 

&iefe  ddjie  grüne  Ueberbrttcffarbe  für  ben  SÖa^enbrucf  würbe 
fdjon  oor  oielen  3^b^n  für  ein  $rucffabrifat  uetwenbet/  welc^ed  jn 
jener  3*it  grofjen  Beifall  erhielt/  unb  nur  weil  bad  ©erfahren  geheim 
gehalten  würbe/  in  einigen  $rucffabrifen  be$  Gontinentd  audnar)mö- 
weife  ^ergefteOt  werben  fonnre.  2>ie  ÜÄujler  beflanben  in  bunfelfrapp* 
rotten  aud)  flo&farbenen  »ouquetd  unb  SRamagen,  in  welche  nachher 
weije  unb  gelbe  SReferoe  eingebrueft  unb  mit  Danclel- ,  Millepoints- 
Millerayes-Säafjenbejfind  überbrtteft  würben,  wobei  auf  nad)ftef)enbe 
2Beife  »erfahren  wirb: 
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1 V4  9*f»tnb  arfentffaure*  Äali  werten  in 
2  $?afj  flBaffer  gel&jl,  feie  freie  Brfeniffdure  mit  9>otföfd)e  neu» 

tralifirt,  bid  fein  ?tnfbraufen  me£r  entfielt, 
S  ^funb  ^fetfenerbe  bamit  angerührt,  bann  focr/$eig 
12  Cot&  ®4>weinrfett  eitrgerityrt,  nnb  julejjt 
4  S0?o|  bicfeö  ©umniiwaffer  (2  ^funb  ©untmi  in  1  9J?afi  SBajfer 
geläft)  eirigerttyrt. 

■  *  ■  ' 

(Selbe  öteferve. 
@ie  wirb  erholten,  wenn  flott  ©itmmnvaffer  gummirte  ejfig* 
fanre  £$onerbe  8  ©r.     flarf  *ur  Bereitung  ber  weiflen  SKeferoe  ge< 
nommen  wirb. 

3nbigo*?l  uflofung  für  (Brun. 

2  $funb  frifcty  gebrannter  ?fe&falf  werben  mit 
12  <0?afi  «Baffer  geloföt, 

5  $fanb  gute  falireicfoe  g>off afcfye  borin  aufgetojr,  bann 
2  $funb  fein  gepulverter  o|h'nbifd)er  Sn^igo  nnb 
2  $funb  rotier  ?frfenif  (ftealgar)  $in$ugebradjt,  in  einem  eifernen 
ÄeffeC  fo  lange  tiber  bem  gener  fntt>eiß  erhalten,  bis  bie  *uf.- 
lofung  bed  3nbigo5  voUfoiumea'  erreiche  i|t.  93om  Seuer  nn& 
erfaltet  wirb  bie  3n0,9°  tfuflöfung  in  wo^foerftopften  jteinernfn 
glafdjen  für  ben  ©ebrauet)  aufbewahrt. 

&aItt$onerbe  fn-r  ©rtin. 

3n  20  ©r.  fc.  ftarfer  faujiiföer  Kalilauge  wirb  $eiß  fo  viel 
$^onerbe$obrat  aufgelöjt,  alö  bie  Cauge  aufjulöfen  vermag. 
S^onerbe^obrat  bereitet  man,  inbem  eifeitfreier  Wann  in  SBajfer  ge- 
löft  nnb  bie  $$onerbe  buref)  ^ottaferjenfauge  baraufl  nicbergefdjfagen 
wirb.  Den  JHieberfdjlag  laugt  man  mit  feigem  'ffiaffer  fo  lange  au$, 
btd  bie  gefällte  Sfronerbe  gang  faljfrei  erferjeint.  ©ie  wirb  in  einen 
leinenen  ©pifcbeutet  gebracht  ur»b  nadjbem  ba3  SBajfer  abgelaufen  ift 
in  ber  ?auge  aufgelöjt. 

r 

m  v  *  - 

©rune  £ru<f  färbe. 

* 

2  9>funb  3ucfer  werben  in 
2  99?a0  Gaffer  gelöjl  , 
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4  9)?af  Äalit^onerbe  f)insugrbrad)t,  mit 

4  $>funb  gebrannter  @ta*rfe  pertieft  unb  julefct 

2  SJWafj  3nbigO;2lufI6fung  unb 

4  Cotfc  Terpentinöl  eingerührt.  @efct  man  ber  garbe  etwa« 
3innorpbul  in  faufh'fcfyer  Sauge  aufgelofl,  etwa  3  bi«  4  Cot^ 
aufbie$0?ag  fcinju,  fo  erföeint  bie  garbe  nod)  lebhafter. 
2>ie  garbe  wirb  mögliajft  bünn  unb  etwa«  erwdrmt  bei  föne!« 
lern  Umlaufe  ber  graoirten  SBafje  gebrueft.  9?arJj  bem  Qrucfen  wirb 
bie  3Baare  6  biö  7  Tage  in  einem  nid)t  ger)eijten  3intmer  aufge$an* 
gen,  bamit  ftc^ber  3nbigo  oollfommen  ornbiren  fann,  ba«  Äaft  fot)* 
lenfauer  wirb,  unb  beim  SBafd^en  jtd)  oou  ber  $£onerbe  trennen 
fann,  wäfrrenb  le&tere  mit  ber  gafer  in  *Berbinbung  bleibt.  2>ie 
SBaare  wirb  jefct  in  ber  ©arme  abgetroefner,  bann  eine  $albe  ©tunbe 
lang  in  gfug  eingegangen ,  gewafefren ,  in  einem  (gjfigbabe  au«  einem 
Steile  Qsffig  unb  4  teilen  SGBajfer  mehrere  SD?a(e  $erum  gejafpelt/ 
oanüt  bie  noety  anbangenben  Äalit^eile  neutral ift rt  unb  bie  £ßoner* 
benbaß«  burdj  bie  tfnfäuerung  mefcr  Affinität  jum  gelben  $igmeut 
err/ält  2>ie  Saare  wirb  l)ernad)  wieber  gewaföen  unb  im  öuerci* 
tronbabe  grün  gefärbt,  ©irb  bie  garbe  im  SBaubabe  entwicfelt,  er* 
fd^eint  (ie  noer)  Dauerhafter. 

fluflöfung  be«  3nbigo«  mit  3innojr»bul.  S0?alerb la u. 
3>infelblau  aud)  ^aflenblau  genannt. 

Um  bem  Jflacfyt^eif  ju  begegnen/  welche  bie  gefd^rli^e  ?lu«bün-- 
flnng  be«  0$wefelarfend  auf  bie  @efunb£eit  ber  gabrifarbeiter  au«* 
übt,  $at  man  mit  au«ge$ei$netem  Srfolg  al«  Srfafc  für  ba«  Oper* 
mentblau  ba«  3innornbulblau  fubfh'tuirt,  unb  badfelbe  fowofcl  für 
ba«  ^infel-  al«  ba«  fogenannte  Äajtenblau  allgemein  in  flnwenbung 
gebraut.  X)u  83ereitung«art  ijt  fofgenbe: 
3n  2*0?af?  faufh'fcfce  Natronlauge  20  ©r.  £3.  jtarf,  werben  erwärmt 
24  ßot&  frtfd^  gefällte«  3innornbul  unb 
16  2ot£  fein  gepuloerter  3»bigo  gebraut,  bann  bie  3ufammen- 
fe&ung  bi«  jum  hieben  err)i&r,  $wei  bi«  brei  9D?al  vom  geuer 
genommen  unb  wieber  aufgeffjjt,  bi«  ber  3nbigo  ooUfom* 
men  aufgelöß  ijt.  2)ie  ttußofung  wirb  je&t  oom  geuer  ge< 
nommen  unb  mit 
3  $funb  9lo^jucfer  oerbieft;  ober  man  bringt  in  einen  eifer* 
nen  Äeflel 

u.  31 
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10  OTap  15  (Brab  »aume  ftarfe  faufKfa>e  Äatilauge,  gibt 

1  $funb  mit  4  <pfunb  ©affer  abgeriebenen  be|ren  ojtinbifdVn 

Snbigo, 

2  $funb  frif«  bereitetet  3innorpbul  unb 

1  <pfunb  frifa)  gebrannten  Äalf  sunt  Äalfbrei  bereitet  &in*u, 
unb  befranbelt  ba6  ©an*e  über  beut  geuer  bi«  Die  ooWom- 
mene  Tfufldfuns  be$  3nbigo0  erfolgt  tft  9iaa>  gänjlidjer 
Huflöfung  fe&t  man  $ur  ©erbicfung  ber  garbe 
8  q>funb  orbindren  Äanbifyucfer,  unb  julefct 
6  yfunb  fein  geflogenen  eenegalgumrai  ju.  Der  3utfer  er» 

t)a"lt  bie  3nbigofarbe  in  2>eeorpbatiou. 
(Sin  foldjed  »lau  qualiftcirt  ftd>  ni*t  allein  für  ben  yinfeC, 
fonbern  aud)  für  ben  fogenannten  falten  unb  warmen  Saften  blau« 
brucf.  X)ie  blaue  garbe  erfd)eint  nad>  bem  2lu$wafd)en  reiner  unb 
lebhafter  ald  bad  ©cfcwefelarfenblau.  Um  fie  mit  ber  Srucfform 
ald  Äaflenblau  ju  arbeiten,  menbet  man  bie  garbe  tt)eilö  falt, 
t$eil«  erwärmt  an,  unb  beoient  (ic*  hierfür  etnee  eigene  l?erge^ 
(teilten  Apparat«,  ber  in  beit  meiften  Drucffabrifen  befannt  ttf, 
nnb  in  früheren  Streit  $duftg  in  «nwenbung  war ,  fpdter  hingegen 
Mira)  ben  unmittelbaren  2lufbrucf  bed  rebucirten  Snbigoblau*  unb 
2>ura>e&men  in  einem  Äalfmildjbabeoerbrdngt  würbe.  Sttad)  24  ©tun- 
ben  wirb  bie  gemalte  ober  gebruefte  SBaare  in  glujj  eingegangen, 
unb  bann  fo  lange  gewafeljen,  bid  bie  garbe  oollFommen  rein  erfc^eint. 

Mad)  S&illape  fann  man  biefed  »lau  nod)  bereiten,  wenn 
man  in  1  SHai  fauflif^er  Natronlauge  20  ©rab  »Baume  jtarf,  8  2ot$ 
fein  gepuloerten  3nbigo  mit  10  Cotfr  3innornbul  jufammen  fachen 
laßt,  unb  lauwarm  1  <Pfunb  liquibe  faure  faljfaure  3".naufl6fung 
(1  $funb  3innfals  in  2  $funb  ©aljfdure  anfgeloft)  portionemveife 
Jiniurü^rt.  Sßenn  bad  2lufbraufen  worüber  ijt,  rüfrrt  man  bie  garbe 
falt,  unb  oerbieft  |ie  herauf  mit  1  $funb  fein  gepulvertem  ©ummi, 
fe&t  aldbann  nod)  1  *D?a$  ©ummiwa|fer  (ein  «Pfunb  ©umrat 

entfral""*)  ^»S«  2>ie  Sarbe  mu&'  be*oc  manSuinMtit  nehmen 
fann,  $wei  gj?al  bur*  bid)teö  3eug  burdjpaffirt  werben. 

»laue  #anb*  unb  SBaljenbrucf  färbe  mit  3iunorpl>ul. 

©omo&l  für  ben  J?anb*  al0  $0?afaVnenbru<f  wirb  eine  gute  äd)t 
blaue  garbe  erhielt,  wenn,  wie  bei  ber  oorigen  »el)anblung,  16  Cotl) 
3nbigo  mit  20  Cot J  3inno*Dbul  in  2$?ag  20  ©r.».ffarfer  fau|lifäer 
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Üauge  &ur  2(uflpfiittg  gebraut,  berfeiben  1%  9>funb  faure  fafjfaure 
3innauflofung  zugegeben/  itnb  bad  QJanje  mit  2yt  tpfunb  ©ummi 
in  brutf  form  igen  3ufianb  oerfejjt  wirb.  Die  mit  biefer  garbe  bebrucf* 
ten  3*"g*  werben  eine  &tunbe  nad)  vollbrachtem  flufbriwf  auf  Stam- 
men gefpannt,  unb  unter  Bewegung  10  Minuten  £iuburd)  in  eineäüpe 
eingefeuft,  Die  mit  aufgerührtem  £alfmild)liqnibum  angefe&t  wirb. 
Sttact)  bem  auSwaflern  im  $(ufi  nimmt  mau  bieSBaare  burdj  ein  war* 
med  ©eifenbab  bei  45  Örab  9?.,  um  bie  garbe  &u  beleben. 

Diefed  SMau  bietet  gegen,  mannt  et)  Ruberem  ben  93orth*i(  bar, 
bag  ed  fid)  1<*"<K  3eit  in  De6or»batien  erhalt;  man  fanu  eö  ba^er 
auf  bie  nämlicfye  Seife  wie  aubere  garben  arbeiten  (äffen.  SBBenn  bie 
garbe  gut  itf,  muß  fie  ein  weiggraulictjed  'Änfejen  beftyen.  ©enu 
man  biefeä  SMau  mit  ber  Druefform  vorbrtutt,  unb  ba$  vorder  be* 
fd)riebene  mit  $wei  Dritt^etlen  Qhimmnvajfer  werfest,  einbrueft,  fo 
fann  man  3wetb(au  bartlellen,  welcrjeä  Doppel-ganenceblau  erfefct. 

2Bafd)blaH  für  ben  SGBafjenbrucf  mirb  uad)  %  Kiliane  auf 
fofgenbe  SGBeife  er&alt<n : 

14  9Wa&  fautfifdje  Cauge  von  20  ©rab  fcaume, 
3V2  ?>fun&  gepulverter  Snbigo, 
5  «Pfunb  frifd)  bereitete«  3iunori)bul  werben  lufammen 

10  Limiten  Taug  gefönt/  vom  gener  genommen, 
3  $funb  venetinaifcfyer  Serpentin  eingerührt/  unb  mit 
11  <pfunb  ©ummi  verbitft. 
Die  mit  biefer  garbe  gebmefte  SSaare  wirb  nad)  zweitägigem 
fangen  in  glujj  eingegangen,  im  SBafdjrabe  gemafdjen,  nachher  im 
@rifenbabe,  bem  wenig  @oba  jugefe&t  Worten,  bei  45  @rab  SR.  Sempe* 
ratur  paffirt,  woburdj  ba$  iülau  belebt  unb  i£m  ber  graue  @tid) 
benommen  wirb,  bann  gut  gemafrrjen  unb  im  0cf}atten  abgetroefnet. 

7i  e  d)  t  e  blaue  unb  grüne  garbe  für  ben  Jp  a  u  b  b  r  u  cf . 

o  »»  b  i  ^  ö<?!  n )  a  fc. 

2%  <Pfunb  3nbigo  werben  über  bem  geuer  in 
27  «Pf unb  fanfitfefeer  £auge  18  ©rab  Raunte  flaif  unb 
5  9>funb  3innor»buIaufge(ö|1.  <D?an  läßt  bie  3"Wgo--2luflöfung 
ganj  erfalten,  rü^rt  nad)  unb  nad) 
6%  *pfunb  fein  geflogene  2Öein|Teinfdure  in  fleinen  "Portionen 
ein.  Die  $?affc  wirb  fe(>r  bief  unb  mug  bafcer  fo  lange  ge^ 
rü£rt  werben,  bis  fie  wieber  gan$  bünn  geworben,  wonach 
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6%  $funb  €tal$f4ure  na*  unb  na*  eingerührt,  unb  jutefct  mit 
8%  3*funb  ©ummi  oerbicft  wirb,  tiefer  3nbigo*  2fnfa£  wirb  in 

gut  gesoffenen  ©efäß en  vor  bem  Sutritt  ber  atmofpfcari» 

f*en  £uft  für  ben  ©ebrau*  aufbewahrt. 

©laue  (S  in  br  uif  färbe. 

3n  1  Sttafj  ©ummiwaffer  werben 

1  ©faß  Snbigo^wfa^  gebraut  unb 

2  Cotr)  3innfa(i  eingerührt. 

gellere  blaue  (Sinbrucf  *garben  werben  bur*  3ufafc  von  met)r 
©ummiwaffer  r)eroorgebra*t. 

®  rü  ne  Ginbrucffarbe. 
7  <pfuub  Snbigo.-tfnfafc, 

9  ^Pfunb  gummtrte  falpeterfaureaMeiauflöfung, 
1  q>funb  effigfaure  (Sifenornburauflofung, 
%  9>funb  3urferfnrup. 
2>ie  Saare  wirb  glei*  na*  bem  £>rucf  auf  9tar)men  gefpannt, 
6  Minuten  in  bieÄalfmilcfefüpe  eingefenft,  oon  ba  brei  ©iertelfrunben 
lang  in  Stuß  eingegangen  unb  gut  gewaf*en,  £erna*  B™11« 
garbe  im  boppeI*roinfauren  Äalibabe  entwicfelt  unb  ftrirt. 

2)ie  gummtrte  falpeterfaure  SMeiaufUfung  wirb 
berettet,  inbem  15  ^funb  falpeterfaured  fblet  in  37  $funb  SBSajfer 
gelofl  unb  bie  Huflöfung  mit  13  9föaß  bicfem  ©umraiwajfer  brucfre*t 
gemalt  wirb. 

Sie  effigfaure  (S  i  f  enojrpbu  fauf  löfung,  inbemö^funb 
reiner  Gifenoitriol  in  18  3Raf?  SBaffer  geföft  unb  bur*  6  ^funbfiilet- 
$ucfer  jerfe&t  werben.  £>ieffare  gfüjfigfeit  ftent  bie  (Sifenauflofung  bar. 

U  eberbrucf  blau  für  ben  SSB  alje  n  bru  cf,  au*  95Bal$en- 
brucfblau  für  ben  Seijjbobenbrucf. 

£a$  rein  fr  e  unbf*önfle  Ueberbrucf  blau ,  wel*e$  äuglet* 
au*  al$  bad  leb£afteße  unb  reinjre  £Bal$enbrucfblau  für  bie  $arflel 
(ung  blauer  SBaljenbrucf  befand  auf  weiß  gebleichte  baumwollene  ©e* 
webe  oerwenbtt  werben  fann,  be(tet)t  in  folgenber  3ufammenfefcung: 
werben  5  3>funb  5  Sott)  fein  gepufferter  bejler  3<wa=3nbigo  in 
einen  fleinernen  £opf  gegeben, 
86  $funb  fauflif*e  ftalilauge  20  ©r.  A3,  flarf  unb 
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77s  $funbfrifö  bereitete*  3tnnorobul  hin&ugebra$t  $a* 
@an$e  wirb  gut  burcfc  einanber  gerührt,  jugebecft  unb 
ben  anbern  Sag  ber  $opf  in  ein  OTarienbab  gejieHt, 
wp  matt  ben  3"hÄl*  fo  lange  fpdjen  (äf  t,  bie  ber  3n* 
bigo  upUfommen  aufgeloft  i|l.  Jttacfy  gdnjlidjfm  (Er* 
falten  wirb  bie  äuflöfung  in  ein  geräumige*  h<tf£erne$ 
@ef4fj  audgegoffen  unb  »ortipnenweife  nad)  unb  na$ 
HVj  q>funbfaure  faljfaure3innaupöfung eingerührt.  SBBenn 
bad  2(ufbraufen  vorüber  ifj,  wirb  ba$  (Sange  auf  einen 
®pi(jbeutel  pon  Ceinwanb  gebracht,  unb  fo  lange  no$ 
Slüffigfeit  ablauft/  vor  bem  3«tritt  ber  Cuft  bunt) 
einen  gut  föließenben  £etfel  perwahrt.  9?a<f>bem  bie 
glüffigfeit  abgelaufen,  reibt  man  ben  teigartigen  Snbigo 
in  einer  gut  gefcftfpjfenen  9{etbfcf>afe  mit  kugeln  jum  fein* 
fern  @aft  ab/  gibt  benfelben  in  ben  garbflanber,  rührt 
18  $funb  3"cferf9ru)>  unb 

120  9>funb  ©ummiwaffer  $u,  unb  wenn  ade*  gut  unter  ein* 
anber  gemengt  ijr,  werben  ju(e$t 

3V4  $funb  faure  faljfaure  3innauflpfung  eingerührt. 
£)a$  3innorpbul  wirb  bereitet/  inbem  8  q>funb  reined3tnn* 
fal$  unb  8  $funb  $ottafcf)e  jebed  für  ficfy  in  ffiaffer  geläft  werben, 
unb  bie  ^ottafdjenlauge  nad)  unb  nad)  in  bie  3«nnauflpfung  einge-- 
rü^rt  wirb.  9?ac^  bem  (Srfalten  wirb  bie  obenffe^enbe  glüjfigfeit 
(faljfaureö  Äali)  abgegpjfen,  ber  SWieberfdjlag  &u  wieber^olten  SRalen 
mit  heilem  SCBaffer  audgefüßt,  biö  alle  fähigen  Xfytiit  ausgesogen  ftnb, 
bann  auf  ein  leinened  gtlter  gebraut,  bie  glüffigFeit  ablaufen  (äffen 
unb  baö  teigartige  3innorpbuI  für  ben  ©ebrauefc  perwenbet.  CSd  wirb  in 
gut  jugebeeftett  fieiiurnen  köpfen  aufbewahrt,  unb  eine  @(&i<&t  ffiajfer 
^gegeben,  welche*  bei  jebe«maligera  ©ebraucrj  $upor  abgegoffen,  bann 
wieber  jugegpjfen  wirb,  woburc^  bie  Cuft  baoon  abgehalten  unb  e« 
fietd  teigartig  erraffen  bleibt. 

2)ie  faure  faljfaure  3innauf(öfung  befleht  in  einer 
2(uflpfung  t>on8$fb.3innfa(&  in  16$>fb.  reiner  eifenfreier  &a(&fäure. 
von  22  ©r.  fc. 

3u  Ueberbrucffarbe  für  Galicpwaare  werben  12  90?afl  bie* 
fer  ©tammfarbe  mit  4  SO?af  ©ummiwaffer  gemtföt. 

3ur  hellen  Ueberbrucf  färbe  für  SWouffeltne  unb  3acon* 
«et  gleite  fyeilt  ®taramfarbe  unb  ©ummiwaffer. 
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gtnige  @tnnbfn  na$  bem  Drutf,  ober  Idngjren*  wenn  baö 
Erliefen  ben  Menb  torgenommen  wirb/  mufl  ben  folgenben  99?orgcn 
bie  SÖaare  auf  Stammen  gefpannt,  8  Minuten  unter  beftdnbiger  JÖe* 
wegtrug  in  ber  &a(fmifd)füpe  erhalten  werben/  bauu  in  ber  §d)wenf« 
fripe  (SßBajjerfüpe)  abgefdjweift/  unb  gleich  eine  £albe@tunbe  lang  in 
gfufj  eingegangen  werben,  £ie  SÖBaare  wirb  nacr^er  in  ben  SÖafdj- 
rdbern  gewafefcen,  in  einem  Reißen  SBafferbate  jur  SBegfcfjaffung  ber 
©c^ufcpafte  burc$geuommen,  wieber  gut  gewofdjen  unb  $ur  Schonung 
ber  blauen  garbe  in  einem  (eisten  Seifenbabe/  bem  etwao*  &oba  fu* 
gefegt  wirb/  bei  45  ©r.  SR.  SBdrme  bef)anbelt. 

£ei  «öerwenbuug  biefer  blauen  Ueberbrucffarbe  ijl  $auptfdcfclid[> 
baratif  jti  fe£en,  baß  bie  SBnljentmtfter  fo  feiere  ald  moglicf)  graoirt 
werben,  weil  bei  ju  tief  graoirten  J)ejfind  bie  ®<&u&paften  jeber  Urt 
beim  nac$$erigen  Surcfjner/men  im  JUifmifcrjbabe  atterirt  werben,  unb 
babur<rj  fein  reine6  ffieiß,  fonbern  mit  eingetragenem  Sbtau  erhalten 
wirb/  aucr)  bie  burefc  SReferoe  gefdjü&ten  farbigen  Objefre,  befonberd 
bie  rotten  garben  uberlaufen  unb  trüb  erferjeinen. 

2(f$  eine  ber  oor&üg(id)ften  @cfju£paften  (SReferoe)  für  biefed 
3Mau  bebiene  icfj  mid>  ber  nacfjfle&enben : 
4'A  $>funb  $feifenerbe  unb 

3  $funb  gut  aufgebrannter  ßjopd  werben  mit  6  «Wag  SBaffer 
angerührt,  über  bem  geuer 

6  ^fitub  fcfjwefelfaurcr  3inf  eingerührt/  bann 

1  ^)funb  gefcfjmoljened  Schweinefett  $in&ugebradj)t  unb  mit 
77j  (Bummi  oerbieft,  vom  geuer  genommen,  unb  noef)  r)ei|j,  »erbe 

1  SttoJ  ierpentin-CEofop^onium  eingerührt. 

2)aa  Serpentin  (Eofophonium  wirb  bereitet,  wenn  fo  oief  gepuf* 
oerted  (Eofopf;onium  in  Terpentinöl  aufgetfft  wirb,  ale  biefe*  aufju- 
löfen  oermog. 

95on  ber  glänjenbjlen  Schönheit,  bem  fein  anbereö  SnbigoMau 
in  $ejie$ung  auf  9?einf)eit  an  Mt  Qtite  gebellt  werben  fonn,  wirb 
biefe  Ueberbnicfbfatifarbe  erhalten,  wenn  ber  Drucffarbe  im  93err)altnifi 
wenig  ciTigfaured  Sifenorpbui  auef)  falpeter-effigfaure  (Sifenauflöfung 
jugefe&t  wirO,  unb  nacrjbem  bie  folio  gelbe,  blaue  unb  grüne  (Sinbrucf* 
färbe  hergetfellt  ifl,  bie  SBaare  in  einem  leierjt  angefauerten  f<t)wad)en 
eifenbfaufauren  jtälibabe  burefygenommen  wirb,  wo  bann  bad  Haue 
hure  (Sifen  in  ©erbinbung  mit  bem  SnbigoMau  biefe  föone  garbe 
Darfredr. 
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33 laue  SBaljenbrucffarbe  ftlr   einfaßt  3Bet$boben> 

drucNgabrifate. 

gür  *  i  n?  unD  iweifarbigeblaueSBalienbrucfwaare 
itf  e*  oon  ber  Jod^cn  SGBichrigfeit ,  nur  gan&  abfolut  rein  gebleichte 
SSaare  für  ben  &rucf  biefer  garbe  ju  oerwenben ,  weif ,  wenn  Unrei* 
nigfeiten,  befonberd  aber  gettflecfe  in  berfelben  oorhanben  juib ,  (en- 
tere nach  bem  durchnehmen  im  Aalfmilchbabe,  ftatt  blau ,  weifj  jum 
«öorfchein  fommen;  auch  i|1  barauf ju  feh*n,  bag  beim  drucfen  feine 
gu  frarfe  ijifce  angewenbet  wirb. 

Die  eben  befchriebene  drucffarbe  wirb  für  bie  oerfcrjiebenen  €>foffe 
ba(b  für  ftch,  balb  mit  ©ummiwaffer  verfemt,  jurJperfreüung  ber  blauen 
garbe  oerwrnbrr,  je  nachbem  man  bunfle  ober  ty\U  Nuancen  beab* 
fichtigt.  gür  ben  jweiblauen  druef  werben  bie  bunflen  gtgurtn  mit 
ber  @tammfarbe,  ber  ^elle  Ueberbrucf  hingegen  mit  2  Steifen  ©ramm- 
färbe  unb  einem  fcbcil  @ummiwaf|ef  Serben,  ffiill  man  ba«  dunfei- 
Mau  im  SBaljenbrucf  noch  haben,  fo  wirb  ber  ©tammfarbe  bei 
ber  Sufammenfepung  im  93rr^d(tnt§  weniger  ©ummiwajfer  ^gegeben. 

diefed  3Reifibobenblau  wirb  in  einer  überauft  glangenben  Stein* 
hett  im  blauen  £on  erhalten,  wenn  ber  garbe  im  93erhä(tniß  nur 
wenig  effigfaure*  (Sifenornbul,  falpetereffigfaure  (Sifenauflofung  ober 
falpfterfauretSifenoinbulauflöfungiugeff&t,  bann  nach  bemÄalfen  unb 
Steinigen  in  SBaffer,  julefct  in  einem  gefauerten  fchwachen  blaufauren 
Äalibabe  burchgenommen  wirb,  woburch  e$  ben  ^öc^flen  ©lanj  erreicht. 
SBei  ber  Qarftellung  einer  foldjen  garbe  burch  Unterftü^ung  von  blau* 
faurem  (Sifen  fallt  bad  8eifenbab  bann  gan$  weg. 

Ilechtee  Sffieißbobenblau  für  Saconnet  unb  #?ouffe-- 
Ii n e  in  brei  oerfchi ebenen  garbe  nabflufungen  mit* 

telfl  9totiIeau  ju  brucfen. 

gür  3aconnet,  €0?ouffeIine  unb  feine  (Salicowaare  wirb  ein  fcho-- 
neö  unb  folibed  2BaI$enbrtfcfblau  in  brei  oerfchiebenen  garbenab-- 
(lufungen  auf  fofgenbe  SBeife  erhalten. 

3uerfi  bereiter  man  einen  falpeterfauren  gifenanfaj,  inbem  in 
10  9D?a§  ©affer  5  $funb  (Eifenoitriol  gelöf!,  burch  6  $funb  falpeter-- 
faured  S&fei  jerfe^t  werben,  unb  wenbet  bie  ^eH  abgeftanbene  glüjfig1 
feit  für  ben  ©ebraudj  an* 


■ 
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Dunkelblaue  garbe  für  ben   iBaljenb  rucf.  SrfleS 

»lau. 

<Sd  werben  1  99?a&  falpeterfaurer  (Sifenanfafc  mit 

20  Coth  303ei$enftärfe  wfodjt,  falt  gerührt,  aldbaun 
5  9>funb  burcfcfaureö  fal$faure3  3inn  gefällter  rebu 
cirter  Snbiga'Stttbfrföffld  eingerührt, 
gür  hellblaue  Druck färbe  wirb  ein  fogenannte«  gtammblau  foU 
genbermaß en  jufömmcn  gefegt : 

4  $funb  rebucirter  Snbtgc^te^erfc^Iög, 
3  $funb  gebrannte  §tärfe, 
3*/2  g>funb  ©ummisuckerwajfer, 
1  Wa§  @»rup, 

1  SOtaf  Terpentinöl  unb  julefct 
20  Coth  3innfalg  eingerührt. 

hellblaue  Druckfarbe.   3n>eited  »lau. 

3  «Wag  @tammfarbe, 
1  9)?afj  ©ummiwaffer. 

hellblaue  Druckfarbe.    Dritted  »lau. 

1  SO?ag  hellblaue  Druckfarbe, 
l  9D?a(j  ©ummiwaffer. 

»ehanblung  ber  gebrückten  SBaare. 

SOBenn  bie  SCBaare  ben  Vormittag  entweber  für  jwei  garben- 
3bf!ufungen  auf  ber  boppelfen,  für  brei  hingegen  auf  ber  breifarbigen 
SBalienbrucfmaföine  gebrucft  warben  /  wirb  fte  nod)  benfelben  Tag 
(weil  bie  gebrückten  3*uge  nicfyt  über  6  bid  8  <3tunben  liegen  bleiben 
bürfen)  in  einem  Äalfmilc^babe  auf  bie  mehrmals  angegebene  Urt  be- 
hanbelt,oonbagleia>  in  glu^  eingehangen,  gut  geföweift  unb  in  einem 
45  ©r.  9t.  warmen  »abe  oou  10  q>funb  Äupferoitriol  unb  fo  oiel 
©c&wefelfdure,  ba  jj  ba§  »ab  2  ©r.  ».  $eigt,  burcfegenommen  /  über 
ben  JJafpel  fo  lange  hin  unb  wieber  getrieben,  bid  bie  (Eifcnbajtd  abge- 
zogen unb  reined  »lau  jum  <öorfcf>ein  foramt.  SBenn  10  Stücke  auf 
btefe  SSBeife  burcbpaffirt  ftnb,  fefct  man  für  10  aubere  bem  »abe 
1  9>funb  Äupferoitriol  in  SBaffer  geloft  unb  fo  oiel  @djwefelfdure 
unb  «Baffer  hinju,  bid  ba*  »ab  wieber  2  ©r.  «3.  zeigt.  Auf  tiefe 
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SSetfe  fonn  burdj  SHaci)f  Warfen  mit  Äupferottrtot  unb  ©d>wefeffo*ure 
ba*  93ab  nocr)  für  mehrere  anbere  Rathen  SSBaare  oerwenbet  werben. 

Sttaö)  bem  @duern  wirb  bte  SBaare  gut  gewaföeu  unb  bei  45 
@r.  9t.  in  einem  fcabe  burcfygenommen,  weldjeö  für  10  @tticf  SBaare 
mit  1  gpfunb  Delfetfe,  1  Cot£  @almiafgeift  unb  1  Cot£  ^p>ortafcr)e  am 
gematfct  i(r.  £urcr)  bad  $urcr)ne$men  in  biefem  Seifenbabe  nehmen 
bie  blauen  garbenabflufungen  erft  ben  r)6d)jren  ©rab  i^red  Cufrere 
an.  Oed  wirb  nun  gewafdjen,  audgewunben  unb  fowofcl  3oconnet  al6 
SD?ouffe(ine  auf  ben  Stammen  gefpannt,  warm  abgetroefnet  unb  baburcr) 
bie  Hppretur  gegeben. 

D  e  r  1 1  i  <t)  grüne  unb  blaue  g  a  r  b  e  n  b u r <r)  3 " b i g o a u f- 
löfung  mittelj!  3innojrpbu(  unb  gärben   im  ebrom» 

fauren  Äafibabe. 

Sur  S08afj*n-  unb  (Sinpafjgrun  gibt  X&illape  jwei  ©erfahren 
an,  beren  man  ficr)  in  granfreiefc  bebient. 

<£rfle0  93erf  a  £  r  en.  2  gftaß  fauftifcr)e  Natronlauge  von  40  ©r. 

93.  werben  auf  40  ©r.  9t.  erwärmt, 
1%  9>funi>  3innfal$  unb 
1  $funb  2  Cotr)  gepuderter  3nbigo  ^in$u* 
gebracht,  unb  fo  fange  über  bem  geuer  erhalten,  biö  ber  3nbigo  ganj- 
lid>  rebucirt  ifl.  Die  Huflöfung  wirb  oom  geuer  genommen,  unb  in 
gut  »erfdjlojfenen  ©efäfen  aufbewahrt. 
^Drucf  färbe.  (5$  werben  2l/2Wa$  fe£r  biefeö  ©ummiwoffer  mit 

53/4  9>funb  93lei$u<fer,  welcher  oort)er  mit  1  9D?a§ 
SBaffer  unb  l  SHaß  $jfigfäure  7  ©r.  SB.  auf- 
gelöfr,  unb  bann  nocr)  mit 
V»  Wag  faurer  faljfaurer  3innorr/bulaufläfung, 
unb 

l  Üttaß  ber  3"btgo^(uf!6fung  verfemt.  9Wan  laßt 
ba$  ©an$e  24  ©tunben  lang  in  ber  3«^^°-' 
mu£fe  verreiben. 

£>iefe$  ©rün  ijr  fer>r  bunfel  unb  für  ben  Saljenbrucf  geeignet. 
3um  (Sinpajfen  für  ben  ipanbbrucf  werben  3  Steile  ber  garbe  mit 
5  Reiten  ©ummiwaffer  werfest. 

£ie  gßaare  wirb  nacr)  bem  2)rucf  auf  Stammen  gekannt  unb 
$wet  99? in uten  lang  in  eine&upe/  welche  eineCöfung  oon  fo^tenfaurem 
Östron  1  ©r.  A3.  ent£4ft,  etngefenft,  in  welcher  fte  unaufoaltfam  leicht 
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bewegt  wirb;  von  ba  eine  @tunbe  lang  in  fliefjenbeö  SBaffer  etnge&aru 
gen,  gewogen  unb  im  boppeldjromfauren  Äalibabe,  bem  wenig  (Sjfia, 
jugefefct  wirb/  20  SO?i  nuten  long  gefärbt  Um  ben  weisen  @runt>  ju 
reinigen  paffirt  man  (ie  burcfc  ein  fcfcwacfyeö  Sffigbab,  wafdjt  jie  wie 
ber  au6  unb  trocfnrt  ab. 

£a$  j weite  33erfa$ren  bejtejt  barin : 
3n  2  #?a§  fau(tifd[)er  Matronlauge  oon  20  ©r.SÖ.  werben 
20  8ot&  3inn0r»bul, 
6  2ot£  gepuderter  3«&'S<>  d^acf)t  unb  bie  tfuflofung 
über  bem  geuer  bewerffledigt.  93om  geuer  genommen; 
werben  fcalb  erfaltet. 
1  ^funb  »leijutfer  in  1  */4€O7a0  (gffigfdure  oon  7<&r.fc. 
aufgeläft ,  nad)  unb  nacfy  eingerührt,  unb  wenn  bad 
Bufbraufen  nad^gelaffen  £at,  mit 
l'/«^funb  ©ummi  unb 

r/4qpfunb  gebrannter  @tarfe  oerbicft.  2)ie  2>rucf  färbe 
wirb  burcf)  ein  feines  0ieb  pajfirt. 
SWacfc  bem  ©rurfen  wirb  bie  SBaare  10  Minuten  lang  in  ein 
Äaffmilcfcbab  gebracht,  bann  eine  ®tunbe  in  gluß  eingegangen,  rein 
gewaföen  uub  im  boppela^romfauren  Äalibabe,  bem  etwaeSjftg  guge» 
feht  wirb,  gefärbt.  99?an  redjnet  4Cot&  boppelc&romfaured  Äali  auf 
ein  ®tucf  gafico.  Um  ben  weißen  ©runb  ju  reinigen,  wirb  bteSBaare 
in  einem  föwadjen  (Sjfigbabe  burdjgenommen ,  wieber  gewafdjen  unb 
abgetrocfnet. 

93ei  btefer  X)rucf  färbe  wirbed  bnrcfcaud  nöt^ig,  baf?  man  bie  Drucf* 
flucfe  nicbt  ju  frocfen  in  bie  Äalffüpe  bringt,  weil  fonfl  bie  garbe 
jretlenweife  barin  abfallt.  90?an  muß  jie  oorfcer  1  bt'6  2  ©tunben  in 
einem  feuchten  Orte  auffangen. 

(Sine  fdtfne  grüne  garbe  für  ben  2B a l $ e n b r ucf ,  wirb 
aucfc  auf  folgenbe  SSBetfe  erhalten : 

4  $funb  fein  gepulverter  3nbigo,  9>rima  -  Oualitdt ,  wer* 
ben  mit 

24  $funb  faujlifdüer  Äali  ober  Natronlauge  18  ®r.  85.  unb 
8  $funb  3iniiojrpbul  in  einem  eiferneu  Äejfel  über  bem  geuer 

fo  lange  be&anbelt,  bie  ber  3nbigo  oonfomraen  aufgelöjt 

ijh  £Racr>  bem  (Srfalten  mit 
18  $funb  faurer  faljfaurer  3innaufiofung  jufamnien  gebraut. 
2>ie  3nbtgo>3ufMfiwg  wirb  partionenweife  in  bie  mit  »ieiem 


Digitized  by  Google 


fr91 

2Baffer  oerbunnte  faure  far$faure3innaufloTung  eingerührt,  wobei  ein 
Steigen  unb  ©chdumen  erfolgt.  (Sd  wirb  in  Unterbrechung  von  2bid 
3  Minuten  immer  wieber  3nbigo-'?luf!6fung  zugegeben  bi$  allee)  etnge* 
rü^rt  ijr.  mach  2  Sage  frer)rnb  tpfrb  bie  obenjtet)enbe  gfuffigfeit  a^de~ 
gojfen,  frifched  ffiajfer  gereicht ,  gut  burd)  einanber  geniert,  nach 
2  Sagen  wieber  abgegojfen,  unb  bflmit  fo  lange  fortgefahren  bid  bie 
ablaufenbe  gtujfigfett  hell  erfcheint,  unb  ber  SHieberfchlag  fleh  fd^nell 
ju  fcoben  fefct  Der  9?ieberf<hlag  wirb  jefct  unter  äbfperrung  «tmo* 
fphärifcher  Cuft  fiff rfrt  unb  in  teigartiger  gorm  in  gefd)(offenen  ©e- 
fa§en  für  ben  (Gebrauch  aufbewahrt.  Der  rebucirte  £inn  *  3nbigo 
ojnbirf  fich  an  ber  Cuft  nicht  fo  fchneM  al$  ber  au*  Äupenflilffigfeit 
Durch  0atifdure,  SBeinjleinfaure  ober  (Sffig  niebergefchfagene. 

£>r  ucf  färbe. 

9  $funb  ejfigfaure  bleihaltige  3innauflöfung, 
2  9>funbl2{?oth  gummirte  fatpeterfauregMeiauflo'fung, 
18  $funb  teigartige  3nbigoma|Te, 
22'/2$funb  bicfed  ©ummiwajfer, 
5  9>funb  30  Coth  ejfigfaure  (Sifenornbutauflöfung  werben 
gut  unfereinanoer  gerührt. 

Die  effigfaure  bleihaltige  3  i  n  n  a  u  f  1 6  f  u  n  g  ^terfiir 
bereitet  man  auf  folgenbe  lixt : 

3n  30  «0?ap2Bajfrr  werben 
20  9>funb3t'nnfali  unb 

40  $funb  ^leiiticfer  gelöjt,  bie  (rUc  glüffigM*  »erwenber. 
SöalD  nach  Dem  Drutf  wirb  bie  ©aare  auf  SKahmen  gefpannt, 
6  SRinuten  unter  Bewegung  in  ber  ÄalfmilchFiipe  erhalten,  nachh*r 
3/4@tunben  in  giug  eingehaiigcn,  gut  gewafchen,  unb  int  boppel» 
chromfauren  Äaltbabe  grun  gefärbt. 

u  jr  e  r  i  n  b  r  e  i  g  r  ti  n  e  n  g  a  r  b  e  n  a  b  u  f  u  n  g  e  n ,  wer* 
Den  mit  Dem  reoucirteu  3«ui^3nbigo  Durch  nachfle^enbe  3uf<»rom*»fefeU11* 
gfn  erhalten. 

a)  (Srftcö  ©run.  Dunfelg  r  u  n. 
3n  S'ASttag  «BajTer  werben  6  $fiinb  falpeterfaure«  »tri  gelöfl 

9  q)funb  rebucirter  3nbigo  hinjugebrachf,  mit 

7  q>funb  ©ummi  oerbieft,  unb  jufefct 
l'A^fwnb  effigfaured  3«nn  tinger«h«t, 
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b)  3»ettee  (Brün,  l   (Wog  Dnnfelgrün  a) , 

l'ASfiafj  ©ummtwaffer, 
Vi  9föaß  effigfaueed  3i«n- 

c)  ©ritte«  ©rün.  1    ÜRaß  jweited  ©rünb), 

l'/iSWaß  ©ummtwaffer, 
Vi  9Waß  effigfaured  3inn. 
SHacf)  bem  2)rurf  bie  SSSaare  auf  Kalmen  gefpannt,  wirb  <£ali- 
cowaare  7 ,  SDfouffeline  unb  3aconnet  hingegen  nur  6  Minuten  lang 
unter  Bewegung  tu  trüber  Äalfmild)  (120^>funb  Äalf  auf  bie  Äiipe) 
erhalten,  in  ber  Äbfcrjwenffüpe  abgefcfyweift,  imglujfe  achtmal  $erttm- 
gewaföen  unb  o£ne  ju  übertreffen  ober  in  ben  ©afdjräbern  ju 
wofe^en,  gleicfc  im  boppelcfcrorafauren  Äalibabe  grün  gefärbt/  bann 
im  gluji  gefdjweift,  im  SBafdjrabe  gewafeften,  ""b  fcernadj  ber 
weiße  ©runb  in  einem  a*u§erjt  fdjwacfc  mit  ©alifäure  angefeuerten 
SEBajferbabe  jjergefteHt ,  gleich  wieber  gewafäen  unb  im  g>$atten  ab- 
getroefnet. 

»et  Qecfgrunben  fowo$l  in  grüner :  aU  blauer  garbe,  muffen  bte 
X>rucf tifct)e  bie  breite  ber  &u  bruefenben  SBaare  $aben,  weil  ber  9)?o* 
bei  gerabe  überfejjt  werben  muß,  unb  um  jeben  3nfa£  $u  oermeiben, 
ber  2tbfcfelag  nodj  naß  fein,  wenn  ber  $weite  gegeben  wirb,  weil  fonfl 
flnfdfce  im  »oben  ftc&tbar  werben. 

»laue  garbenabflufungeu  auf  weiß  gebleichtem  (Stoffe 
werben  burefj  rebucirten  3inn  ^nbigofür  ben  ijanb;  ober  ^errotinbruef 
bargejtellt. 

a)  X)unfelblau  für  3 weiblau   4    $funb  rebucirter  3nbigo, 

3'AWaß  falpeterfaure  (Stfen* 

orpbulauflofung 
6    q>funb  ©iebgummi. 

b)  3>unfelblau  für  £>reiblau.    1  S0?aß  bunfelMau  a) 

16  Cotj>  rebucirter  3nbigo. 

c)  3weited  »lau  für  2>reiblau.  1    3)?aß  Dunfelblau  a), 

1  Vi  3Kafj  ©ummiwa jfer , 
Vi  SWaß  falpeterfaure  (Sifem 
orobulauflofung. 

d)  Dritte«  »lau.  2>ecfblau  für  hellblauen  ©runb. 

2ViSWaß  garbe  c), 
1  9D?aß  ©ummiwaffer, 
l  Sttaß  falpeterfaure  SifenorpbulaufWfung. 
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Na$  bem  Srutf  wirb  bie  SBaare  6 Minuten  fang  unter  &ewc* 
gung  im  Äalfmifcfcbabe  erhalten ,  eine  ©tunbe  im  ging  eingegangen, 
bann  in  einem  2  ©r.  $8.  frarfen  ftfcwefelfauern  83ab,  &ur  3erftorung 
ber  (£ifenbafiö  bur$genommen  unb  rein  gewaföen,  wonad)  Deffin* 
in  jwei--  bi$  breifarbigen  blauen  Hbfhifungen  erhalten  werben,  £ie  • 
blauen  garben  erfcfceinen  nodji  reiner  unb  Weiterer,  wenn  bie  SGBaare 
$ulefct  no$  in  einem  föwacfcen  ©eifenbabe,  bem  wenig  ©oba  iugefefct, 
frei  45  ©r.  91.  ©arme  aufgenommen,  nacrj£er  gut  gewaf^en  unb  im 
garten  abgetrocfnet  wirb. 

2tufl6fung  bea  3nbigod  nt  streift  r  egulinifd&em  3inn 
unb  fauflifctyer  Natronlauge  für  folib  blaue  unb 

grüne  (Sinbrucf färben. 

6  9>funb  fein  gepulverter  befler  3aoa*  ober  «3egal*3nbigo ; 
4»/t  ^funb  granulirtee  öanca«  ober  englifc^e«  3inn,  * 
12  9>funb  fauftiföe  Natronlauge  16  @r.  85., 
18  $funb  fauj!ifct)e  Natronlauge  I2@r.93. ,  werben  $ufam» 
men  in  einem  eifernen  Äejfel  über  bem  geuer  bei  langfamen  Äodjen 
fo  fange  erhalten,  biö  bie  S0?affe  jur  Raffte  eingefoc^t  unb  ber  Snbigo 
»oUfommeu  aufgelojt  fjr.  3n  biefem  3u(tanbe  bepfct  bie  Huflöfung  bie 
(Eonjifienj  eine*  leicfotflüffigen  @prupd,  unb  wirb,  wenn  fie  no<& 
t)eifj  ift,  in  (teinerne  glafctjen  gefüllt,  bie  mit  gut  paffenben  ®topfefn 
versoffen  werben ,  um  ben  3utritt  ber  atmofpt)arifcs)en  Cuft  abju-- 
galten. 

83ei  biefer  Operation  wirb  burct)  bad  an^aftenb  langfame  Äocfcen 
t>eö  3»bigod  mit  ber  fauftifcr)en  Natronlauge  unb  metallifci)em  3inn 
t>er  3nbigo  betforobirt  unb  in  ber  alfalifcf)en  glüffigfeit  aufgelojt, 
wa&renb  bad  metanifcr)e3»nn  in3innornbulbiircf)2Iufnat)mebe6  @auer* 
jtoffd  aud  bem  3nbigo  oerwanbelt,  unb  ein  großer  $&eil  bed  Oro; 
buld  ftcfc  in  ber  fdrbenben  Oöfung  aufgelöft  beftnbet.  2>a3  3inn  ent» 
l'ufyt  bei  biefem  ©erfahren  bem  3nD'3°  feinen  ®auer(toff  unb  ed  ent* 
jtejt  3innorpb  weld)e$  mit  bem  Natron  verbunben  ginnfaured  Natron 
bifbet.  deiner  Beobachtung  $u  golge,  beftnbenfid)  in  ber  3nbigo-2tuf-- 
Iäfung  30  Sott)  3inn  gelöft.  £a$  rücfjlänbige  nictjt  aufgelojte  reguli* 
nifcfje  3«nn  wirb  mit  Cauge  abgcwafcr)en  unb  betragt  im  ©ewic&t 
8$>funb  18  Cot£.  (2$  wirb,  wenn  einiger  <8orratt)  beifammen 'ift, 
gefcs)mol$en,  ind  SBafler  jum  ©ranuliren  gegojfen ,  unb  für  ben  fer* 
nern  ©ebrauct)  oerwenbet. 
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2>ie  XbmWaüQe,  welche  burcfe  bad  abfpüfrn  bea  Bimtd  unb 
M  eiferuen  5teffcf6  erhalten  wirb,  bringt  man  in  geföloflene  ©efafje 
unb  wenoet  fie  bei  ber  nädjjren  Operation  mit  an. 


Die  fauftifcfye  Natronlauge  für  birfe  3nbigo*2(uflöfung  bereite 
iö>  auf  fofgenbe  2(rt: 
36  $funD  frpflaUifirte  ©oba, 
18  9>fiino  frifd)  gebrannter  Äalf, 

20  90?afj  SBajfer  werben  jufaiumen  eine  Söierteljtunbe  lang  gefocfct, 
auf  ein  giftrum  von  Ceinwanb  gebracht,  bann  bie  abgelaufene 
Sauge  mit  SBaffer  auf  16  ©rab  föaume'  gefteUt,  unb  in  fretner 
uen  ober  gläfernen  gfafd^en  wofcl  oerftopft  für  ben  ©ebraud) 
aufbewahrt.  2>er  rücfjtänbige  »obenfafc  wirb  mit  glugwajpr 
ausgelaugt,  unb  a(ö  12  ©rab  tfarfe  Cauge  für  benfelben  3wetf 
oerwenbet. 

@omoj>I  aud  biefer  alä  ber  3»bigo  •  Buflofung  in  3e£(auge 
burcfc  3innojr9fcu(,  fällt  ©al$fdure,  mmn  fie  na$  unb  nad)  in  gerin* 
gen  Portionen  &ugefe£t  wirb/  bcn  3nbigo  afd  rebucirten  3nbigo  in 
©eflalt  weifler  glocfeu  nieber.  Vermengt  man  biefen  Nieberfd)(ag 
mit  frifcfc  bereitetem  3inncf)(orür  (3innfaf$)  unb  brucft  bad  ©einenge 
mit  ©ummi  vertieft  auf,  pajfirt  nac^er  beu  3<wg  burd)  eine  tfdfung 
von  fo^lenfaurem  Natron,  fo  erhält  man  ein  fefeoned  an  ber  £uft 
beflänbiged  »lau.  »ei  biefer  Operation  wirb  ber  3nbigo  gelb/  intern 
er  fid)  mit  bein  Natron  oereinigt,  unb  vermag  firt)  nun  burdjj  (Sin* 
wirfung  ber  atmofp(drifd)en  Cuft  fejt  mit  ber  Safer  ber  baumroolle* 
neu  ©ewebe  $u  oerbinben,  tnbem  er  fiefr  ornbirt  unb  afö  regenerirter 
3nbigo  blau  erfdjeint. 

»Taue  unb  grüne  gtttbruef f a rben  aud  obiger  Snbtgo- 


a)  »laue  (Stnbrttcf färbe. 
3n  1  <J>funb  flnfafc  für  »lau  werben 

5  bid  6  2ot$  3ubigo^lufl6fung  eingerührt,  je  nac^bem  bie 

garbe  geller  ober  bunffer  fein  foll. 
£>er  tfnfafc  für  »lau  befielt  aud: 


Äauftifcfce  Natronlauge. 


2tufI6fung. 


18  ^fttoböummi^ucf^rwajfer, 
1  %  SWafi  ©ummiwajfer, 


in  wefefee  5  74  9>funb  fein  ge- 
puderte tBeinfteinfäure  einge» 
rii£rt  werbeu. 
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©ummi $utf  er  waffer  wirb  bereitet  au*: 
9  $>funb  ©afterjucfer  unb 

18  $funb  ©ummi,  welche  in 
15  Wag  ffioffer  gelofr  werben. 

b)  (Brune  (S  in  brucf  färbe. 
3n  1  <pfunb  Bnfafc  für  ©rün  werten 
4'/,  bi*  5  2otr)  3nbigo*21uflofung  eingerührt,  je  nachbem  bie 
gorbe  geller  ober  bunfler  fein  folf. 

©er  &nfa$  für  ©rün  wirb  bereitet,  inbem 

19  ^>funb©urami-3"rferwojfer, 
1  Wafj  ©ummimaffer, 

7 Vi  ^Pfunb  gepuluerte*  falpeterfaure*  Sbfei  in  einem  flei* 
nernrn  ipafen  mitteilt  Warienbab  gelö|t  unb  nad?  gänz- 
lichem (grfalten 
53/4  9>funb  gepulverte  SB  ein  (lein  fdure  eingerührt  werben. 

iBeibe  £>rucf färben,  fowor)t  bie  blaue  a(*  bie  grüne,  (jaben 
übrigen*  ba*  Unbequeme ,  bafj  ft cf>  ber  3nbigo  in  bcrfelben  bei  Be- 
rührung ber  Caft  fejr  fchnell  regenerirt,  bar)er  man  fie  täglich  jwei 
bi*  brei  Wal  frifdj  bereiten,  unb  ber  Drucfer  für  jebe*  einzelne  @tücf 
SBaare  friföe  garbe  geben  mufj.  Die  grüne  garbe  wirb  in  ber  ©er« 
biefung  fonfiftenter  al*  bie  blaue  gearbeitet,  weil,  je  biefer  fie  ijr,  fie 
um  fo  reiner  unb  ber  Drucf  um  fo  fdjärfer  erfebeint.  Qowofyl  ©rün 
a(*  SBfau  werben  gleich  nach  bem  Drucf  auf  Gahmen  gefpannt,  einige 
Wiuuten  fang  in  bie  &a(fmi(cbfüpe  unter  befranbigem  Bewegen  er* 
galten,  pen  ba  in  bie  (Er)lorr\ilffüpe  gebracht,  welche  mit  30  9>funbtrccfe* 
nem  (^^lorfalf  angefe(jt  wirb,  bann  einige  Wale  gefchwenft,  in  ber 
SBajferfüpe  abgefebweift,  in  ging  eingegangen,  bann  leidet  gewafdjen. 

X>ie  (Er)Iorfalfrupe  t)at  jum  3mecf,  wenn  man  fieb  it)rer  bebient, 
bafj  fid)  ber  Deöornbirfe  3nbigo  auf  bem  ©ewebe  fct)neüer  regenerirt 
unb  nicht  abflecfen  fann;  fie  iß  übrigen*  nicht  unumgänglich  notr)r 
luenbig,  wenn  bie  gefalfre  SEBaare  gleich  in  fliejjenöea  SBaffer  einge« 
fangen  werben  fann. 

Die  grüne  garbe  wirb  in  einem  mit  wenig  (Sjfig  angefeuerten 
boppelct)romfaurem  Äalibabe  entwicfelt ,  nachher  gut  gewafdjen,  unb 
ber  weiße  ©runb  in  einem  82  ©r.  9t.  warmen  leidsten  ©eifenbabe  ge-- 
reinigt,  in  welchem  man  bie  SBaare  flüef weife  über  ben  Jpafpel  ein 
bi*  j»vei  Wal  fchnell  r)in  unb  wieber  laufen  lägt,  »an  ba  gleich  im 
glitte  frf) weift,  rein  wafcht  unb  jum  llbtrocfnen  befärbert. 
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©rün  für  ben  SBaljen  brucf. 

7  gftaf)  SBaffer, 
20  Cott)  ®tärfe, 
26  Cotfr  SBetienmer)!, 

5V3g>funb  fafpeterfauree  »fei  werben  $ufammen  oerfoajr, 

falt  gerührt,  bann 
4  g>funb  3inn*3nbigo*Buflofung  eingerührt. 

©leid)  nad>  bem  Drucf  6  Minuten  lang  unter  fteter  Bewegung 
in  bem  £a(fmild)babe  erhalten ,  von  ba  in  ber  (S&Iorfalffüöe  einige 
SRale  leicht  gefct)wenft,  in  ber  SSBajJerfripe  abgeföweift,  gleich  uora 
Stammen  genommen/  eine  halbe  @tunbe  in  glufj  eingegangen,  beim 
Jjeraudnehmen  gut  gef<r)weift,  bann  im  fauten  djromfauren  Äalibö&e 
grün  gefärbt/  wieber  rein  gewafcr)eit,  unb  in  einem  30  ©r.  9?.  mv 
men  leisten  ©eifenbabe  friicfweife  weiß  gemacht.  £>ie  Äalfmilcr)füpe 
jum  Durchnehmen  biefer  garbe  wirb  mit  100  ^funb  Äalf  angefe&t. 

SSeim  Abnehmen  ber  Sßaare  oom  SKar)men  nact)  ber  $>aj[age  in 
ber  SOBafferfüpe  mufj  fet)r  oorficfytig  maniputirt  werben ;  bie  ©aore 
barf  nur  gan$  locfer  auf  einanbcr  $u  liegen  fommen,  muß  gleia)  im 
gluß  mehrere  99?ale  h*r"ni  gefcfcweift,  bann  eingegangen  werten, 
bamit  feine  gelben  glecfe  entfielen. 

2tufl6fung  bee  Snbigoe  mittelft  regulinifc&em  gifen, 
SGSeinjteinfaure  unb  äfcenb  alfalifcr)er  Sauge. 

SWan  fann  ben  3nbigo  aucr)  mit  regulinifd)era  (Sifen,  SSBein- 
fleinfaure  unb  äfcenber  Äali*  ober  Natronlauge  in  beäorpbirten  3"- 
ftanb  oerfefcen.  Ceufauf  (Mit  auf  biefe  Seife  eine  (Sifen  «SiiDige--- 
auflöfung  folgenbermafjen  b  jr ;  4  $fo.  fein  abgeriebener  Snbigo  werben 
mit  1  <pfunb  (Sifenfeile,  «/ö  $funb  SQBeinjteinfäure  unb  wenig  SBoffer 
auf  60  bid  70  ©rab  9?.  erwärmt,  eine  halbe  0tunbe  lang  in  biefer 
Temperatur  erhalten,  bann  fo  viel  2le{jfalilauge  zugegeben,  baß  ba$ 
Äali  etwas  im  Ueberfctyuß  if!.  ©ei  biefer  Operation  oerwanbelt  fid) 
ba$  ÜttetaO  in  weinfteinfaureö  (Sifenorobul,  welcr)ed,  inbem  eö  in 
Orpb  überseht/  ben  3>nbigo  beSojrpbirt.  Dad  nocfc  oorhan&ene  SWetall 
ma$t  ba«  Djpb  wieber  $u  Ojrpbul,  unb  fo  geh*  ei  fort,  fo  lange 
detail  oorr)anben  ijt.  3n  ber  alfatifdjen  Cauge  erhält  ftc^  nun  ber 
beflojrpbirte  3nbigo  im  aufgelösten  Buftanbe. 
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«Hebucirteö  3 11  b  t  ^  o  l  i  n  unb  %>  rucf  färben,  weiße  ba« 

mit  bargejlellt  werben. 

©leiß  naß  &efanntwerbung  ber  hößjl  intcrejfanfen  93erfuße, 
welche  33er$eliu6  mit  bem  3nbigo  angepeilt,  fanb  iß  miß  vre* 
anfaßt^  ben  rebucirten  3nbigo  im  ©rojjen  für  ben  Äufbrucf  oon 
©oltbblau  unb  ©ofibgnin  ju  verwenben.  3*  fl^te  fiir  biefen  @e« 
brauß  naßihf>e"be  93erfuc^e  an,  bie  meiner  baruber  geigten  €r« 
Wartung  uoüfommen  entfproßen  haben.  Die  SnbigoHuflöfung  ,  au* 
weißer  tcf>  ben  reoucirfen  3nt tgo  fällte,  bereitete  iß  aud  1  $funb 
beö  bejlen  oflinbifßen  3nbigof>  3  $)funb  fßwefelfaurem  <£ifen  unb 
4  9>funb  Äalf ,  mit  fo  t>tel  entfpreßenbem  SBajfer  ald  erforderlich 
war,  um  ein  r>eüed  Ätipenliquifcum  ju  erhalten.  £ie  helle  äüpen* 
fliijfigfeit  würbe  in  Drei  gleite  fyeilt  geseilt,  unb  ber  rebucirte 
3nbigo  burß  naßjlehenbe  Mauren  gefallt. 

A)  Ärnitallifirte  SGBetnftetnfaure  in  2  feilen  abgefaßtem  gluji* 
waffer  gelöjr, 

B)  ®al$fdure  mit  ihrem  boppelten  ©ewißt  abgefaßtem  gfufwaf* 
fer  verbannt, 

C)  @tarfer  SEBeiueffig. 

©iefe  Mauren  braßte  iß  in  3wifßenräumen  (angfam  unb  nur 
in  ganj  ffeineu  Portionen  fo  lange  Jinju,  als  naß  ein  weißlißer 
Sftieberfßlag  erfolgte.  9?aß  gdn$lißer  2lu$fßeibung  beö  rebucirten 
3nbigod  würbe  bie  obeiijtehenbe  gliijfigfcit  m  ttelji  eined  Jpeberö 
abgelaufen,  ber  rebucirte  3nbigo  burß  $uoor  abgefaßte*  luftfreied 
SÖajfer  auSgefujit,  auf  ein  giltrum  gebraßt,  biefefl  mit  gut  pajfen* 
bem  £>ecfel  oor  bem  3utrttt  ber  Cuft  gefßu&t,  unb  ben  teigartig 
erhaltenen  rebucirten  3»bigo  fogleiß  mit  2  Steilen  jur  ©prupcoii' 
jtjfeuj  eingebieften  3ucfer.  (Eaffonabe  gemengt,  unb  in  ^ermetifß  ge» 
fßlojfenen  ©efdßen  aufbewahrt. 

9Kan  \)dt  bie  gan&e  Operation  ^iitbttrcr) ,  vorgugliß  aber  beim 
giltriren  be$  rebucirten  3ubigo$  forgfdltig  barauf  &u  fehen,  benfelben 
möglißfl  oor  bem  3utrttt  ber  atmofphdrifßen  Üuft  ju  bewahren,  weil 
bad  rebucirte  g>robuft  begierig  ©auerjbff  abforbirt,  unb  ben  3nbigo 
in  regenerirten  3ujranb  überfuhrt. 

3m  gortraufe  meiaer  weitern  33erfuße,  fyabt  iß  ber  Sßeinfiein- 
faure  ben  93or$ug  oor  ber  ®al$fdure  unb  bem  Sjfig  gegeben/  unb  ju 
jeuer  3ett  miß  beö  burß  SBetnfteiufdure  gefällten  rebucirten  3n&i9<>$ 
Ii.  32 
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fiir  blaue  unb  grüne  ßiupa§farben  auf  fotgettbe  SEBeif**  bebient:  will 
man  SÖlau  für  ben  (Sinbrucf  (jaben,  fo  bringe  man  von  bem  rebucirten 
3nbigo  fo  viel  in  brud förmigen  3uftanb  oerfefcteö  ©ummiwafler,  a(d 
mau  bie  garbe  geller  ober  bunfler  $u  £aben  wünfd)t.  S&eim  £>ruden 
ber  garbe  ijt  oorjüglid)  ju  berucffidjtigen,  bajj  ber  Druefer  fdjnell 
unb  unauägefefct  arbeitet,  bad  ©treidjfinb  bie  garbe  oft  aufrührt, 
alle  $wei  Stauben  bie  garbe  vom  (Sieb  abgenommen,  biefelbe  burd) 
frifd)e  crfefct,  unb  ber  Drucfer  tdglid)  breimal  mit  frifcfcer  garbe  »er* 
fefjen  werbe,  giir  grüne  garbe  fefct  man  ber  blauen  in  einem  beftt'mm- 
ten  «ßer£äUnijj  falpetcrfaure  SEleiauflöfung  ju. 

@obalb  bii$  <2>tiicf  gebrucft  unb  gan$  trocfen  i|l,  wirb  ed  auf 
Stammen  gefpannt,  2  Minuten  unter  (letem  bewegen  in  ber  Äalfmild)-- 
fiipe  erhalten,  unb  oon  ba  unmittelbar  in  eine  fd)mad)e  S^lorfalffupe 
eingefenft,  in  ber  SBafferfiipe  abgcfdjwenft,  oom  iHa(>men  genommen, 
im  glujj  gereinigt,  unb  bie  grüne  gorbe  in  einem  mit  (Effig  fcfjroad) 
angefeuerten  boppeldjromfauten  Äalibabe  entwitfelt,  bann  gut  gema* 
fdjen  unb  im  ®d)atten  abgetroefnet.  Spater  £abe  id)  bem  rebucirten 
3nbigo  für  alle  blaue  unb  grüne  garben  auf  nacftjte^enbe  SBeife  oiel 

* 

vorteilhafter  bargejlellt : 

32  *j)funb  beö  beften  &engal--  ober  3nbigo  werben  in 
$wei  gleiche  yortiomn  geteilt,  mit  ©öfter  in  einer  iKeib* 
fcfyale  mittel}?  eifernen  Äugeln  $um  feinften  @aft  abge- 
rieben, ber  fein  jert^eilte  3»&'g°  >»  cie  ?lnfe|j(ianbe  ge- 
bracht, unb  ^eifjeft  SBaffer  bajugegebeu. 
100  9>funb  frifd)  gebrannter  3le£falf  werben  mit  Reißern  2Öaf- 

fer  gelöst,  $um  Äölfbrei  bereitet. 
96  9>funö  reiner  Sifenoitriol  in  tyeifjem  SBaffer  gelöft. 

♦ 

3n  ben  in  ber  tfnfejjjtaube  befinblicrjen  3ubigo  werben  juerft 
einige  ©djaufeln  Äalfbrei  eingerührt ,  um  ba$  3nbigobraun  ju  bin-- 
ben ,  bann  nad)  einer  falben  <Stunbc  9tu£ren  bie  (Sifenvitriolauflö' 
fung  zugegeben,  mofjl  burd)  einonber  gerührt,  hernacr)  ber  &alfbrei 
nad)  unb  nad)  hin$ugebrad)t.  ?(nfang$  wirb  bie  93?ajfe  bief  werben, 
man  rillet  bafjer  fo  lange,  biö  alle$  homogen  oereinigt  unb  bie«D?aj|e 
wieber  biinn  geworben  ifl,  um  bic  ?lufI6fung  be0  3nbigo$  vollfommen 
ju  bewerf|leliigeu. 

Die  eigentliche  3»^'g°f"pe  wirb  J/4  voll  mit  Sßaffer  gefüllt. 
12  <pfunb  ?le£falf  jur  Äalfmild)  bereitet  hinzugegeben,  unb  ben  an- 
bem  Sag  nacr)  ihrer  Bereitung  bie  3n&igo  ?luflöfung  in  bie  Äupe  ge 
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fcra^t,  eiue  etunbe  lang  an$aftenb  gerührt,  onbern  tag  ba* 
aufrühren  eine  «Öierteljtunbe  $inburcf>  110*  3mof  wieberfrolt,  atdbann 
abjte$en  Iajfen ,  wo  110$  i«*i  $03*11  ba$  abgepellte  3nbigoliqutbum 
für  bie  &arfreüung  bed  rebucirten  3ubigoO  verwenbet  werben  fanrt. 

teilte  3nbigofüve  für  biefen  ©ebraucfc  foft  1900  SO?aß  SBaffer, 
bie  SWafl  ju  2»/i  $funb,  bofrer  ber  3"$al*  4750  $fnnb  beträgt. 

Sarjiellung  be6  rebucirten  3inn.*3nbigoe. 
3n  einen  &öf$ernen  etdnber  werben: 

300   SWoß  ber  floren  Äil pf nfl tiffi^f ri t  gebracht ,  unb  bie  tfufW» 
fun 9  von 

4V,$funb  fourer  faljfaureö  3t»nauflöfimg,  ober  überhaupt  fo 
viel  berfelben  eingerührt,  al$  ficr)  nod)3nbigo  fällt.  9Han 
rüfcrtgutburd!>  etnanber,  logt  einige  ®tunben  frejen,  giegt 
bie  obenjie&cnbe  r>eCIe  Slüffigfeit  ob,  bringt  ba6  Uebrige 
in  einen  ©pifcbeutel  von  weitem  £cbofivolltucr),  becft 
mit  einem  gut  fcfjliefjenbeu  £ccM  $u ,  baniit  ba6  (Sin* 
bringeit  (er  atmofvhorifdjen  ?uft  abgegolten  wirb,  unb 
nacfcoem  olle  Slüffigfeit  abgelaufen  ijt,  bringt  man  ben 
rebucirten  3nbigo  von  teigartiger  gorm  in  fteinernc 
fcövfe,  bie  mit  gut  fdjliegeuben  (>6l$ernen  Decfeln  kernte* 
tif4  gefdjlojfen  unb  «verbieg  nocr)  mit  2Bacfc$tud?  über* 
fernlagen  unb  mit&inbfaben  fejt  jugebunfctui  werben,  ba» 
mit  jebfr  3«tritt  ber  Puft  vermieben  wirb, 
©er  rebucirte  3inn*3ubigo  barf  nicr)t  blau  fonöem  von  weiggrauer 

garbe  fein.  3n  biefem3u|tanbe  befifct  er  bie  gute  (Sigenföaft  fic&  ni$t 

fo  fc^nell  an  bur  ?uft  511  orpbiren,  al«  frer  burd)  &al$foure,  Seinflein* 

fäure  ober  gfFig  gefällte. 

£ie  faure  fal$faure  3'nuaujlöfung  be|ler)t  au$  einem  fytilt 

3innfali  in  jwei  feilen  ®al$föure  gdoft. 

2Bal$eubrucfblau  mit  rebucirte m  3  <  n  »  •  3  n  b  i  g  0  für 

SBBeifbobe  Ii-- Sab?  ifate. 
Drncffarbe. 
3n  13    $funb  rebucirten  3ubigo  werben 

7'/j  iWafl  falpeterfaureC^fenorpbulauflöfung  eingerührt,  bann 
9V4$funo  f*,n  geflogener  ©ummi  hamit  falt  angerührt, 
unb  bie  S^rfee  buref)  Peinwanb  pajfirr. 

32* 
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Dt«  falpefer  faure  (Sif  eno  rnbu  lauf  läfun  g  bereitet 
man,  inbem  8  9>funb  20Cot&  falpeterfauree  SMet,  in  lOSRaß  freißera 
SÖaflrr  gelojl,  unb  bur$  8$funb  «inen  gifenoitriol  jerfe&t  werten. 
Die  abpellte  glü|Jigfeit  welche  12  ©r.  fc.jeigt,  bilbet  bie  Hu flofung, 
wogegen  ber  SHieberfcfclag  fcfcwefelfaured  &lei  ift. 

Die  für  ben  f&faabrucf  beftimmte  weiße  ffiaare  muß  abfolutrein 
gebleicht  fein ,  mei(@4mu{}  befonberd  aber  gettflecf  e  bie  ttufbruef  färbt 
in  ber  SUlffüpe  abwerfen  unb  weiße  ©(eilen  oerurfacr)en.  ©leia>  naa) 
bem  bie  gebruefte  ©aare  troefen  ift,  ober  ld*ngjien«  eine  ©tnnbe  nad) 
beut  Drucf,  wirb  fie  auf  9?a&men  gefpannt  unb  4  Minuten  fang  in 
bie  JUlfrailcrjfüpe ,  welche  mit  80$funb  ?i?$falf  angefefct  itf,  einge« 
fenft,  bann  in  ber  SBafferfüpe  abgefeferoeift  unb  eine  <?tunbe  lang  iu 
gluß  eingegangen. 

Unter  ber  3eü  Bereitet  man  ein  2  ©r.fc.  ftarfcd  falte«  fa)wefelfaur*e 
»ab,  nimmt  bie  Sßaare  aUd  bem  grüß,  fdjweift  fie  einige  «Ware,  o^ne 
fle  $u  brefeften  ober  im  3Bafct)rabe  ju  waföen,  unb  pajfirt  fie  fluef- 
weife  bei  5  bie*  6  Umgangen  über  ben  ipafpel  im  fd)wefe(fauern  fcabe, 
am  bie  in$ärirenbe  Sifenbafifl  ju  gerftftren ,  fdjweift  wieber  in  fliepen- 
bemgBaffer  unb  nimmt  fle  jum  $weitenSD?ale  in  einem  I  ©r.  93.  ftarfen 
fcfewefelfauern  fcabe  burefc,  um  au"e  noeft  »or&anbene  giferibafi*  »oHent>$ 
weg$ufcr)affen,  wonach  ba*  »lau  rein  jum  <8orfcr)ein  fomrat.  (SdroirD 
jeft  wieber  gut  gemäßen ,  unb  im  ©a>atten  abgetroefnet.  9)?an  fann 
bie  blaue  garbe  aud?  noct)  in  einem  f<r)wact)en  @eifenbabe,  bem  wenig 
Patron  $ugefe£t  wirb,  bei  45  ©r.  9t.  SBärrue  fdjonen,  wobur$  fie  noa) 
lieblicher  wirb. 

Da  biefe  Drucffarbe  oermöge  i$reö  gifenge^alta  nad)  bem  äalf-- 
mil<r)babe^  unb  2Bäfiern  olioenfarb  erf(tyeint,  fo  grünbete  icr)  bar» 
auf  eine  eigentümliche  f<$6ne  Ueberbrucfnuance  bie  in  QRobewaar; 
oielen  SBeifall  erhielt ,  welche  icr)  auf  fplgenbe  SBeife  barjtellte. 

3n  5  9Waß  ber  obigen  blauen  garbe  werben 

4  9ftaß  falpeterfaure  (Jifenornbulauflöfung  unb 
6  Sttaß  ©ummiwaffer  eingerübrt. 

Dir  bamit  gebruefte  Sßaare  wirb  acr)t  Minuten  fang  in  ber 
Äalfmilcr)füpe  erbalten,  in  ber  SSBajferfüpe  abgefcr)weift,  im  gluß  ein» 
gegangen,  bann  burefc  ein  Reißet»  SGBafferbab  genommen,  um  bie  ed>u£< 
pafte  »ollfommen  wegzuraffen,  gut  gewafcr)en  unb  im  ©chatten  ab- 
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geirwfnet.  ©in  man  bte  garbe  me$r  grunlt$<o(ioett  $aben,  fefct  man 
me$r  8Mau  ju. 

triefe  garbe  eignet  ftcfe  übrigen«  nur  für  9  a  n  j  f  e  t  4 t  gravi«* 
ten  SBBaljenbrucf ,  weil  tief  graoirte  Wuflrr  (teHenweife  mcift  freUgc» 
flecft  ftum  93orfaVin  fommen.  3ucf)  wirb  cd  not&ig  bte  mit  ärappfar« 
bcn  »crfcbene  SQBaare  $u»or  gut  aufyubleic&en  unp  vor  brm  ginbru' 
cfen  ber  @cftufcpa|ie  in  einem  (eichten  Reißen  Äufjfotbbabe  für  bie 
gleichförmige  Annahme  ber  garbe  ju  be$anbeln,  weil  fonfl  ade  *or* 
fcanbene  ©a)mu&,  befonber*  aber  gettfletfrn  geller  in  ber  garbe  iura 
Söorföein  fammen ,  ein  Uebet  bem  nicht  rae$r  begegnet  werben  fann, 
wenn  e6  einmal  eingetreten  i(r. 

»laue  unb  grüne  garben  für  ben  (ginbruef. 

a)  Z)unte(b(au 

3  <pfunb  rebucirterBinn  SnbigO/ )  2>er  ©ummi  wirb  mit  wenig  garbe 

1  SWaß  abgefochtc«  SBafler,     I  falt  angeru>t,  nach  unb  na*  bte 
20  Cotb  ejfigfaure«  3»tn>         [garbe  voUenbd  ftugegeben  unb  ge* 

2  $funb  fein  geflogener  @urarai.  J  ru$rt,  bi«  baaöanje  brutf  recht  tfl. 

b)  QHnbrucfblau  für  2$eijjboben. 
1  €D7ap  3>unf elblau  *), 
Vio         effigfaured  3inn, 
V,  «D?a$  eprup, 
V,  SWag  ©ummiwajfer. 

c)  £  e  l  f  b  f  a  u  ü  b  t  r  &  un!e(blau  3  u  b  r  u  cf  1 11 ,  f  ll  r  3  n>  e  t  b  l  a  u« 

Sabrifate. 

Vi  SKafl  garbe  b), 
V,ö  Stoß  @»rup, 
Vi 6  ©ummiwajfer. 

a)  Suntelgrün. 

3n  lJ/4  SWa^  SBaffer  werben 

3  $funb  geflogene«  fatpeterfaured  SMet  über  bem  geuer  ge* 
16(1.  99?it  biefer  Huflöfung  werben 
7'/,  <£funb  rebucirter  3inn  3nbigo  angerührt,  bann 
28  t?otfr  ejfigfaured  3i"»  hinjugebracht,  mit 
3%  q>funb  fein  geflogenem  @nmmi  angerührt  unb  bruefförmig 
gemalt. 
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b)  QHnfaggrtiit, 


V8  S0?«f  2>unfelgrun  a), 
Vs         ©urami  waffer, 
V,         effigfauree  3i«n. 


e)  Sfti  ttelgrfin. 

Va  SWag  Dunfeigrün  a), 
7a  SWaß  ©ummiwajfer, 
V,  SÄaf  ejfigfaureä  3inn. 


d)$«Udrunü**frt>unfelarünjubru<fen,fnr  J»«t  grünt 

g  a  &  r  i  F  a  f  e. 

Vi  SRaf*  Dunfelgnin  a), 

7a  Wai  ©ummiwajfer, 

74  9ö?af  ejfigfaured  3inn. 
2)a$  effigfauve3inn  t)iefur  wirb  erhalten,  wenn  14$funb 
fcfeijutfer  in  8  9&a&  Riffln  SBaffer  grlofl  unb  burefc  8  $funb  3i»n. 
f«lj  ierfe^t  werben.   2>ie  t)e!fe  fluflpfung  flellt  ba*  effidfourc  3«nn 
bar,  ber  SWifberfdjlag  ift  fafjfaure*  felei. 

f£B  a  1  &  e  n  b  r  u  cf  r  ün  für  SSBeifiboben. 

6  90?afj  SÖaffer,  ]  werben  &ufamirten  verfocht,  fall  ge» 

1  ^pfuub  SBeijenmer;!,  riifcrf,  bann 

1  9>funb  ®tarfe,  ll3$fb.  rrbucirter  3inn«3nbigo  unb 

4l/2  9>funb  falpeterfaured  SIMei,  jule£t 

3  9>funb  fcleijucfer  2  $fb.  efligfaured  3inn  eingerußt, 

©leid)  uact)  bem  £rucf  wirb  biebfau  unb  gnin  gearbeitete  ©aar« 
auf  £Ka$men  gefpannt,  unb  unter  beßanbiger  Bewegung  in  trüber 
Ädfmilct)  5  3Rinuten  fang  erhalten/  von  ba  gleich  im  gluf  einger)an' 
gen,  gut  gereinigt/  bann  bie  grüne  Jarbe  in  einem  mitSffig  feiert  on 
gffduerten,  boppelcrjromfauern  Äalibabe  entwicfelt,  nac$r)er  gut  ge* 
wafeften  unb  in  einem  30  ©r.  91.  warmen  feilten  ®fifenbabe  bei  bret 
einfachen  Souren  über  ben  »afpel  laufen*  ber  weife  ©runb  gereinigt. 

Später  bin  id)  ju  einem  93erfa$ren  gelangt,  ben  rebucirten  3n* 
bigo  gegen  (Sin  wirf ung  atmofp£ärifd)er  Cuft  länger  a(6  fonfl  im  rebu» 
cirfen  3ujlanbe  ju  erhalten,  unb  r)abe  mid>  bejfelben  audförießlicft  wi* 
bem  befien  (Srfolg  in  ben  legten  3a$ren  meiner  $rarid  bebtettr.  £a0 
SKebucciontmittel  befielt  in  frifö  bereitetem  reinen  3»rnifalj,  »el*e« 
in  folgenbem  93er^dltnif  ber  Hufbrucffarbe  jugefe&t  wirb. 
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a)  2>un  Hcö  3  oli&H  au  für  D  e  n  5  1 9  u  r  e  n  e  i  n  6  r  u  cf. 

3n  1  Vi         rebucirfen  3inn'3nbtgo  werben 
Vi  9)?afj  ©ummiwajTer  unb  $ulefct 
4  2ot£  3innfalj  eingerührt. 

b)  $  e  i  f  t  r  ( (>  e  I  f  e  5  ;  kS  ( a  u  f  ü  r  b « n  5  i  4,  »  *  mi  e  i  n  &  r  11  d . 
V/t  9Wa0  rebucirter  3inn*3nbigo, 
1  90?afi  ©ummiwajjVr, 
4  £ot&  3innfal$. 

n  £el  ( e$  £  iinmel&lau. 

l'/j  üftajj  rebucirter  3i»»--3nbt90/ 
r/2  «Wag  ©ummiwöjTer, 
4  Cot(>  3«'nnfal$. 
£>iefe  3ufammenfe&ungeu  ficferu  ein  fe&r  fööned  reineö  x&fau 
für  ben  (Einbrucf.       erfcfyeiut  immer,  felbjl  in  Den  tfdrfjten  Partien, 
ganj  gleichförmig  unb  nie  wolfig,  fdjdbig  ober  fpriejjlid),  aucf)  fonn 
&te  bamit  gebrucfte  SEBaare  über  97ac^t  liegen  bleiben,  o£ne  &afr  bie 
garbe  an  Sntenfität  verliert,  wenn  fte  nac^gefjenbd  burcfc  Äalfmild) 
entwicfelt  unb  befetfigt  wirb. 

©olibgriine  (*  i  nb  r  ncf  f  a  r  b  e ,   weldje  ber  Orpbation 
einige  3eit  (jinburcfc  wiber|le^t,  unb  burcfc  biefe 
(£igenfcf)aft  fid)   oorjugöweife  empfiehlt. 
Diefe  ouöge$eid)net  fd?öne,  folibgriine  (Sinbrucf färbe  oerbient 
vor  ollen  übrigen  einen  entfcf)iebenen  <8or$ug,  weil  jTe  fld)  nt$t  fo 
fctjnell  an  ber  ?uft  orpbirt,  unb  erjt  ben  Sag  nad)  bem  Drucf  bie  jur 
(Entwicfluug  nötigen  Manipulationen  bebarf.   ®ie  wirb  auf  nad>-- 
fte^enbe  2Beife  bereitet: 

A)  «Äufotj  für  £alfta,riin. 

3«  einem  fteinernen  Jpafen  werben 
12  «pfunb  faufrtfd>e  Äalilauge  18  ©r.  03.  mit 
27j  $funb  3innorpbul  jufammen  gebracht,  afdbann 

1  g>funb  12  Votfy  fein  geptiloerter  befler  3«oa-  ober  Söengalinbigo 
eingerußt,  ber  ipafen  in  einen  Äejfel  mit  Gaffer  gejtellt,  geuer 
gegeben  unb  biefed  fo  lange  unterhalten,  bi$  ber  3nbigo  unter 
jeitweiligem  Umrühren  »ollfommeu  aufgelöst  ijl.  £>ie  Xuflöfiing 
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[<ä|U  man  jugebecft  fo  lange  ftefen,  bie  fie  girier)  erfaltet  ift. 
@iewirb  jfftin  ein  fjöljerneö  ©cfafj  auGgegoffen,  nacr)  unb  nad) 
in  geringen  Portionen 

3  $funb  8  Pot ^  fein  gepulverte  SßBeinfleiiifdnre  eingerührt,  unb 
wenn  biefefl  geföe^en,  auf  biefelbe  Seife 

2  $funb  8  Cotf  0aljfdure  eingetragen;  bann  baö  ©anje  mit 

4  $funb  20  Cotr)  fein  geflogenem  eenegafgitnimi  »erbicft,  unb  in 
woffoerfdjiojjenen  ffeinernen  #äfen  fiir  ben  ©ebraucr)  aufbe* 
wafrt. 

B)  ©untmtrt*  falpeierfaiire  pUiaufWfang. 

5 7,  $funb  fein  geflogene«  fafpeterfaurea  93lei  werben  in 

5  $funb  fo^enbein  SSBaffer  gelöfl,  banu 

4  $funb  gan&  bicfed  ©ummiwajfer  biniitgefejjt,  um  bie  Buflö- 
fang  in  brucf förmigen  3uflanb  ju  »erfefcen. 

C)  Druckfarbe. 

8  <J>funb  8  Cott)  Xnfa$  für  ©olibgrüu, 

3  g>funt>  8  £ot$  gummirte  falpeterfaure  fcfeiauflöfung, 

8  tfotf  flujfige  faljfaure3«nnauflöfung, 

6  Pott)  3«<ferfprup. 

X>it  mit  bergarbegebrurfteSSBaare  wirbgleicf)  nacr)bem  X)rucf  in 
einem  falten  3jmmer  aufgefangen,  ben  anbern  Sag  auf  §rernrat> 
m*n  gefpannt,  unb  4  bia  5  SHintiten  unter  befldnbigem  »ewegen 
in  einer  frf)r  trüben  Äalfmifcfjfupe  (120  <J>funb  Äalf  auf  bie  Äupe) 
erfairen,  bann  in  ber  SOBafferfupe  abgefdjwenf t ,  gleicr)  eine  fjalbe 
Öfunbe  lang  in  glug  eingegangen,  überbrofcrjen  ober  8 Minuten  im 
SBaförabe  gewann,  unb  alöbalb  ofne  bieSSBaare  aufet'nanber  liegen 
\\\  (ajfen  im  boppel^romfauren  Jtalibabe  grün  gefärbt,  wieber  gewa 
f<r)en,  aufgefangen  unb  im®ct)atten  getrocfnet.  SGBenn  ed  nötfig  wirb 
ben  weißen  ©rnnb  oollfommen  rein  feriufleUen,  wit*  bit  SEBaare  erfl 
im abgetrotf iieten  3uflaabe,  in  einem  40  ©r.  9*.  wnrmen  leisten  eeifen^ 
babe  flucf  weife  bur*  einmalige«  ^>in  unb  SßBieberbref  cn  über  ben  ijafpel 
gefeift,  r)ernaa)  rein  gewafaen ,  unb  im  Debatten  abgetrotfnet. 
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Aufarbeitung  eine*  gang  achten  vielfarbigen  SBeifp 
b  oben  mu(lerS,  mit  folib  c^araoid--,  gelber/  grüner 
u nb  blauer  garbenau*f$mü<fung. 

fceifpielwetfe  benfe  man  ficf>  ein  rei^ed  ©eigboben  *  2>effin  im 
«WiUefleure*  ober  Sföeubfegenre  mit  folgenben  Ärappfarben  aitögear* 
beitet : 

1.  @ctywar$ ; 

2.  g(o$braun; 

3.  Dunfelrorfc ; 

4.  «D?if telrofa ; 

5.  Jpellrofa; 

6.  93t'pCetr ; 

7.  Cilaffarb; 

8.  (Eatecfcubraun ; 


?iUe  biefe  oerfd^iebenen  garben  gufantmen  imÄrapp» 
babe  aufgefärbt,  na<&  bem  gdrben  gut  gereinigt/ 
aotoirt  unb  gefrönt,  um  tynen  ben  fco" elften  gar* 
bengfanj,  fo  wie  bem  83oben  bie  oollenbetfreSBeijJe 
ju  erteilen.  3n  ein  fo  weit  aufgearbeitete*  Ja* 
brifat,  brucfe  man  jefct  ber  Steide  nad)  nodj  fol* 
genbe  garben  jurfludfömücfung  bed  gangen  *3if* 
bef  ein. 
9.  fjelled  £ifenc$amoif ; 

10.  ©oltbgelbj 

11.  ©olibblau,  baö  oorflejenbe  abge&anbeltei 

12.  ®oIiogrün,  baf  »orfle^enbe  abge^anbelte. 

Die  fcaftd  für  ben  folibgefben  £rucf  befielt  in  na^folgenber 
3ufammenfejung. 

a)  (Bolibgelb  für  (eichte 
3  $funb  SBIetjucfer  in 

V«  Waf  ©ajfer  gelöjt  ,  mit 

47»  üRafi  ©umraiwajfer  gufammen  gebraut  unb  für  ben  £rutf 
mit  nur  wenig  boppelc&roinfaurem  Äali  geblenbet. 

b)  6otibgeIb  für  flarfe  Objefte. 

1  ^Pfunb- 12  Oot&  falpeterfaureS  5ö(ei  werben  in 
IV»  SÄag  fod)enbem  SßBaflcr  gelö(t,  bann 
47,  $funb  Söfeijucfer  jugegeben  unb  mit 
67i  SÄaf  ©ummiwajfer  »erbicft,  mit  boppelc^romfauren  Äah' 
für  ben  Drucf  geblenbet. 

Sftacr)  bem  ßinbrucf  ber  legten  4  garben,  wirb  bie  SSBaare  im 
Äalfmil<$babe  buntygenommen ,  ^ernacf)  gewaföen/  im  beppelcfjrom« 
fanren  Äalibabe  bie  gelbe  unb  grüne  garbe  entwicfeft,  wieber  gewa* 
Wen,  unb  julefct,  um  ben  weisen  ©runb  oollfommen  rein  ju  erhalten, 
in  einem  letzten  Oelfeifenbabe  bei  40  ®r,  95.  ©arme  burcrjgenommen, 
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woburch  ein  an  garbenreichthum  unb  bracht  gan$  ooHenbete*  SBeifh 
boben ;  S)effin  in  burcfyau*  achter  garbenau*arbritung  erhalten  wirt. 

Öan$  ähnliche  3u*arbeitungen  mit  noch  foltber  2Ba(£enüberbrucf, 
färben  bereichert,  in  SHofa  unb  vioUftrin  gigurenfonb  werben  erhalten, 
wenn  nad)  bera  ßiubrucf  ber  Ärappfarben  biefelbeu  burcheinepajfenbe 
SReferoe  gefchüfct,  aldbann  nitrtelfl  geeigneten  SBaljenmufrern  berötofa 
ober  violette  Ueberbrucf  gegeben  wirb/  ^emad)  bie  3Öaare  im  Ärapp* 
babe  gefärbt;  in  allem  übrigen  wie  SBeij^boben  befjanbelt,  nnb  julefct 
bie  bezeichneten  3llumination$farben  für  bie  ?iiiafci>attiriiiig  oerweubet 


Sur  ^eUeSifena^ainoid/eatiJcbnbraune/foIibgrnne/foIibblaue^rom« 
graue  unb  c^romgrüne  SBaljenüberbrucf  Sttuance  wirb  bie  Sßaare  wie  für 
gBetfibobeu,  juerfr  im  Ärappbabe  gefärbt,  notoirt  unb  gefrönt,  bann 
bie  ©chufcreferoe  eingepaßt,  unb  ber  figurirte  Ueberbrucf fonb  mitteljt 
2Ba!&enbrucf  vollbracht.  £>ie  applicirten  Ueberbrucf färben ,  werben 
ihrer  9?atur  nach  ben  eutfpredjenben  35er)iuiblmigen  unterzogen  unb 
naa)  JperjMlung  berfelben  $ulefrt  biV  3numiitatiou*farbeu  für  Die  "Au** 
feftottirung  wie  bei  SSBei^bnben mufleru  gegeben. 

Huf  folc/je  SSBeife  in  allen  garbeu  fotib  aufgearbeitete  Smicffa- 
brifate  bilben  ben  ©lauzpunft  in  ber  ^aumwollenzeugbrucfeni. 

53  e  r  w  e  n  b  11  u  g  b  e  6  rebucirten,  n  a  d)  t)  e  r  wteber  regen  e 
rirten  3  nbigobl  au  6  für  2>rucf  färben. 

Ueberau*  reine  unb  ausgezeichnet  fetjöne  blaue  garbenabftnfun« 
gen  für  ben  Drucf  bietet  ber  burch  0Oljfdure  ober  SSSeinfteinfäur* 
au*  bem  foftett  3nbigoftqufDum  niebergefchlagene  rebucirte  $nt>iQO 
bar,  wenn  berfelbe  ju  wiebert)oItenmalen  mit  Reigern  SBaffer  gut  aii*; 
gefügt  unb  flach  ausgebreitet  ber  atmofpr)arif<hen  Cuft  fo  lange  au*' 
gefegt  wirb,  bi*  er  burch  Sättigung  von  ©auerfroff  wieber  in  rege- 
nerirte*  3nbigobIau  oerwanbert  ifr.  Sur  ben  ©ebrauch  wirb  e*  ge* 
troefnet,  unb  $um  fetnfien  <£uIoer  gemäßen.  £>iefe*  reine,  frei  oen 
3"bigorotJ,  Snbigobraun  unb^fJanienfeim  erhaltene  Haue  Pigment 
habe  ich  nieifr  burch  2(u*fcheibung  mit  ©afjfdure  au*  bem  Ciquibum 
ber  au*gefdrbten  unbrauchbar  geworbenen  falten  3nbtgofüpen  gebo- 
gen /  unb  e*  mit  mefentlichem  93orft>etf  oerarbeitet. 

Da*  regenerirte  reine  3nbigobIau  liefert,  wie  gefagt,  für  man* 
ch«n  »e§uf  im  S&aumwoUenzeugbrucf  fo  fchöne  reine  blaue  garben, 
welche  man  vergeblich  eben  fo  rein  burch  ben  2Beg  mit  fauflichem  3"' 
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bigo  $u  erflreb™  fucfcr.  £6  geboren  fieser  bie  fapenceblaiie  Jarbe, 
bie  2lufl6fung  bea  reinen  ©lau  mit  &d)wefefarfen  unb  3innojrobul  in 
fauftiföer  Sauge,  Dreine  rebucfrte  3inninbigobfau  für  ben  fluforucf, 
Dann  bie  @<f>wefelinbigotinfäure  unb  Die  ejfigfaure  3nbigpaufI6fung. 
X>iefe  rein  blauen  garben  eigneu  fia)  wiugaweife  tum  Sbebrutfen  fei* 
ner  baumwollenen  Stoffe,  al*  Wouffelin ,  3aconnet,  (Ealico  :c. 

3n  ber  falten  Subigofupenfarberei  bietet  jebocfc  baö  regenerirte 
3ubigob(au  gegen  guten  faufli^en  3nbigo  fein  beffered  diefultat  bar/ 
weil  jicfc  beim  garben  Snbigorot^  3nbigobraun  unb  $ftan$enleim  tf  eil* 
weife  paffi»  »erhalten/  anbern  $ feil*  aber  burcfc  ba*auewaf<$en,eduern 
:c.  »an  ber  fwirten  reineu  blauen  garbe  leidet  wieber  getrennt  werben. 

(gntwicfelung  unb  »efefligung  ber  folib  gelben/  grü* 
nen  unb  blauen  <£  inbr  ucf  fa  rben  in  weniger  feflen 

raobefarbeitm  35p  ben. 

0ow*((  bei  :Oampffarben  al$  gefärbten  Ouercitrou«  unb  antern 
f ogenannten  SÄifcbungd'  unb  Mißfarben,  bemi  töne  burcrj  bie  äfcenbe 
^alfmilcr)  ju  flarf  mabificirt  werben,  wirb,  wenn  berglei(fcen  Drucf- 
fabrifate  mit  ®oliogelb/  Qrun  uno  $(au  auajufcfcaltiren  flnb,  ftatt 
ber  ^atfmifd^füpe  eine  faflenfäuerlid)e  Watronfilpe  »erwenbet.  99?an 
löft  namlitr)  fa  oiel  foflenfauerliaV*  Patron  (froftallifirte  ©oba)  in 
©affer  auf/  bie  bie  glüjfigfeit  ber  Äupe  6  ©r.  fc.  jeigt. 

Die  gebrucfte  SÖaare  wirb  auf  ©ternra^men  gefpannt,  jwei  3Ri< 
nuten  lang  unter  anfalienber  Bewegung  in  ber  Äüpe  erhalten,  al** 
bann  in  bie  ijofe  g^ogen,  etwa«  ablaufen  lajfen,  in  ber  SBajferfupe 
bei  jefn  fcfcnellen  Bewegungen  abgefcfewenft,  gleicb  in  einge» 
fangen,  im  SOBafcr/rabe  fünf  Minuten  gewafaVn,  bann  im  toppeldjrom« 
fauren  Äalibabe  gefärbt,  uon  Da  wieber  gleicf)  gewafcfcen,  unb  o|ne 
$u  fetfen,  fntwdffert,  aufgefangen  unb  abgefrocfnet. 

«öon  3eit  ju  3eit  muf  bie  Ädpe  mit  Patron  nadwfpeifi  wer* 
ben.  Die  2lbf#weiif  äiipenflujfigfeit  »erwenbet  man,  wenn  fte  burcfc 
längeren  @ebraua>  ju  faljig  wirb,  wieber  für  bie  flrbeitfupe;  unb 
fe^i  jle  mit  feilem  gluf}  waffer  auf*  Sfteue  an. 

@cr)  wefel'3nb  ig  et  in  fäure.  Cappentinftur  unb  gar* 
ben,  welcfee  bamit  bargeflellt  werben. 

Die  2luflöfung  be*  3nbt'90*  in  fccfcwefelfdure,  fcebwefel  3nbi« 
gotinfdure,  ®cr;wefelfaure  3nb»00'^ufWf«n0/  am$  Snbtgoliquor  unb 
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3nbigotinftur  genannt*  wirb  in  ber  Schafwollen gdrberei  für 
@dd?jtfcf)bfau  unb  ®dcrjftfd)grün,  unb  in  ber  3'ugbrucferei  $in  unb 
wieber  für  grüne  Application«,  unb  £ampffarben  oerweubet 

3ur  Huflöfung  bed  3nbigod  in  ©ajwefelfdure  bebient  man  ftc& 
vorjugdweife  ber  concentrirten  raucljrnben  0c^wefelfdure(93itriot6ld), 
welche  rein  von  ^alpeterfdure  fein  muß,  weil  biefe  @dure  einen 
$£eil  bed  3nbigod  jerjrb>en  unb  bie  TCttflofu verunreinigen  würbe. 
$ie  93er$dltniffe  ber  ©crjwefelfdure  unb  bed  3»bigod  trifft  man  in 
ben  gdrbrreien  oerfcrjieben  an,  eben  fo  in  ben  alteren  ©Triften  eine« 
Bergmann,  Ouatremere,  Horner  u.a.m.  Bergmann 
empfiehlt  ac$t  $$eile  concentrirte  ©cfcwefelfdure  auf  einen  $&eil3«bigo, 
Ouatremere  fecfjd  Steile  gdure  auf  ein  S&eil  3nbigo,  ferner 
vier  Zfytile  @aure  auf  einen  $£eil  3nbigo.  datier  oft  unb  93  i  t  a  - 
Uo  $ie£en  <pömerd  93er£dltnijj  ben  aubern  vor,  auc§  $at  man  in 
neuerer  Seit  badfelbe  in  atlen  rationellen  Färbereien  angenommen. 
93ei  ber  Huflofung  wirb  folgenoer  ©eftalt  oerfa&ren :  9föan  gibt  bie 
rauctyenbe  @<$wefelfdure  in  einen  £opf  von  Steingut ,  welcher  im 
©omraer,  um  bie  $u  ftarfe  Erwärmung  gu  oerfcmbern,  in  falte« 
SÖaffer  gefleüt,  meiere«  öfter«  erneuert  wirb  ,  ben  ganj  fein  gepul* 
verten  möglicfjft  grtroefneten  3nbigo  rufcrt  man  in  geteilten  *por* 
tionen  fo  fange  ein ,  bid  aller  3ubigo  eingerührt  ifh  £ur$  gtt  flarfe 
(Erdung  ber  9)?ajfo,  welche  oermieben  werben  mujj,  wirb  ein  £$eil 
bed  3nbigöblaud  in  ©erbinbung  mit  3nbigorot&  jerflört,  fc&wefelige 
@dure  entwicfelt  unb  3ni>igogrun  gebilbet.  ^obalb  aller  3«bigo  ju» 
gefeft  worben,  ld£t  man  bad  ©efdß  48  ©tunben  lang  flehen,  unb 
oerbünnt  bie  gtujfigfeit  alöoann  mit  bem  boppelten  ©ewi$t  SBaffer. 
2>ie  unoerbunnte  9D?affe  ift  fdjwarjblau  von  8«*&*/  unbur$(ic$tig, 
bief  unb  jie£t  an  ber  Cnft  SSBaffer  an. 

£ie  föwefelfaure  3"bigo-2tufldfung  bilbet  mit  ben  mineralifcfccn 
fcafen  blaue  @al$e,  welche  »erjelind  ald  Safe  betrautet,  wd&.- 
renb  SO? itfc^erltc^  annimmt,  baf?  ber  3nbigo  barin  bie  «Holle  bed 
ÄrnftaUwafferd  fpielt.  2)  um  ad  betrachtet  biefe  blauen  0al$e  ald  ben» 
jenigen  analog,  welche  man  bei  &e$anblitng  ber  (Sdjroefelfdure  mit 
Blfojjol  unb  JBafen  er^dlt,  fo,  baß  alfo  ber  3«bigo  bem  Tllfo^of  unb 
i?ol$geift  analog  wäre.  2>umad  fanb  burd)  genaue  Jlnalpfe,  ba§ 
ftd^  1  Atom  Snbigo  mit  2  Atomen  Scfjwefelfdure  ju  ber  unter  bem 
SRamen  ©ddjftföblau  befannten  ®dure  oerbinbet,  für  welche  er  bie 
Benennung  ®cr/wefel«3nbigofdure  oorfdjldgt.  ©ad  ©alj,  wefer;ed 
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t>f e  ®dure  mit  Äali  bittet,  ijl  im  SBaffer  unauflöslich  unb  frnjlallifirt 
in  feinen  fetbenartigen  unb  fe$r  bunfelblauen  ®d)uppru  föon  bem 
83arntfaf$  löjl  fleh  in  ber  Ädfte  wenig,  in  ber  SGBdrmc  mehr  auf.  Sie 
Hnalofe  tiefer  beiben  Salje  ergibt  nach  S>tiraa$  für  ben  3ufammen* 
fafr  be*  3»bigo«  32  atome  Äot)fenfloff,  10  *tome  ©affetfioff,  2  Brome 
&ticfjloff  unb  2  3tome  ®auerfloff. 

2>ie  fcfpwefelfaure  Sn&igO'Buflöfuncj  bereite  ich  auf  folgenb*  3rt: 

3n  4  $funb  raudjenbe  concentrirte  ©chwefelfdure  werben  auf  bie 
fcr)on  bemerfte  ^QBeife 
1  $>funb  $um  feinfleh  $u(oer  bereiteter  unb  gut  audgetrocf  neter 
3aoa«-  ober  $5engaI»3nbigo  in  ffeinen  Portionen  mittelfl 
eined  ©fadfldbcr)en$  eingerührt,  nachbcm  aTIeö  eingebracht, 
48  ®tunben  fang  (leben  geraffen ,  bann  nach  "nb  nach 
10  $)fun&  falteö  SSBaffer  eingerührt,  unb  in  fleinernen  ©efdjjen 
für  ben  ©ebrauch  aufbewahrt. 

3n  ben  meijlen  Sailen  wirb  bie  @chwefeI*3»oigotinfdure  bei 
©erweubung  in  ber  SÖaumwolIenbrticf'  unb  gdrberei  mitteljl  hierfür 
geeigneter  ©ubflanjen  neutraliflrt,  um  bic  corrofioe  (Sigenfdjaft, 
welche  biefelbe  auf  bie  ^flanjen-gafer  ausübt,  ju  befeitigen.  wer- 
ben für  ben  ©ebrauch  nachjlehenbe  3»bigo*  Tluflöfungen  oerwenbet: 

Sie  Xuflöfung  von  1  'pftinb  3"bigo  in  4  <pfunt>  rauchenber 
®cr)wefelfdure  wirb  mit  30  ^funb  flarem  glujjwaffer  biluirt,  unb  bie 
freie  ©chmefelfdure  mit  4  <pfunb  gepulverter  Äreibe  neutraliflrt. 
SHachbem  fleh  ber  gebilbere  fchwefelfaure  Äalf  in  ber  Slüffigfeit  gefegt, 
wirb  ba£  Ciquibum  fTItrirt  unb  für  ben  ©ebrauch  aufgehoben.  Um 
bie  3"öigo*2(ufl6fung  noch  neutraler  &u  erhalten,  fefct  man  berfelben 
nach  unb  nach  f°  Wel  ÄreiDe  hinju,  M  »och  *in  ?lufbraufen  erfolgt, 
ftltrirt,  füßt  ben  SKücfßanb  mit  SÖaffer  aud,  unb  bdmpft  bad  Ciqui* 
bum  bid  jur  gewünfchten  Sonflflenj  ein.  2>t<M  ber  Äreibe  fann  man 
ftch  jum  Sfteutralrflren  auch  befl  fein  geflogenen  weißen  SRarmcrd 
bebienen. 

3nbigo--Cappentinf tur.  SKeineö  ®cr)  wefel*3nbigotin. 

3«  ber  fchwefetfauern  3nbigo  *  Buflöfung  bfflnbet  ftch  «"P" 
bem  eigentlichen  3nbigobIau  (Sörnlin)  auch  3nbigorott),  3«bigobraun 
unb  3nbigo«q>paiiienreim  aufgelotf,  burch  welche  bie  fchöne  blaue 
ftarbe  beO  erflern  unrein  wirb,  unb  in«  ©rüne  ober  braune  flicht.  Um 
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tief«  gdn$li$  ju  rnefernen ,  utib  bte  garbe  uberbteß  ganf  fdure*  un& 
faljfrei  $u  erraffen,  binbet  matt  ba6  blaue  Pigment  in  tritt  f<fcwefel» 
fauren  Jnbigo  an  @<$afwotle,  oon  ivrlc^er  e$  wieber  abgejoge n  wirb. 

9D?an  fäüttet  ndmli<4  bie  flare  fc^tvefelfaure  3nbigo --20ifl6fung 
in  einen  Äejfel  mit  Reifem  glu{hoaf[Vr angefüllt/  bringt  entfefcweifjte 
rein  gewafteue  glotf*  ober  Bfterwolle  ^in^it ,  befärbert  bie  Saffig' 
fett  jura  hieben  unb  läjjt  fie  nacr^er  24  ^ttmbett  Tang  ru£en.  Sie 
SJBoUe  fdrbt  fty  faft  fd)war$blau ,  nimmt  bie  tnbigoblaue  &4»cfe(* 
fdure  unb  inbigoblaue  Unterföwefelfdure  auf,  wd$renb  bie  glujfia.« 
feit  grünlich  blau  gefärbt  bleibt;  lägt  man  bie  SBoHe  langer  barin 
Hegen,  fo  erföeint  bie  glüjfigfeit  fcfjmu&ig  gelb,  ffiadjbem  bie  83olIe 
alleö  3nbigob(au  aufgenommen,  nimmt  man  fte  $eraud,  wdfctyt  fie 
am  gluj  in  SGBeibenförbeu  fo  lange  aud,  bid  baö  SSajfer  farblod  ab- 
fliegt, unb  bie  SÖolIe  rein  bunfelblau  erföeint.  £>urd>  bad  3u8wa* 
fdjen  wirb  ni$t  aüein  alle  Unreintgfeit  weggenommen,  fonbern  au$ 
bie  @c&wefelfdure  entfernt. 

X>ie95Bolle  wirbje&t  in  einen  Äeffel  mit  Sßaffer, beut  wenigst' 
afdje  ober  fo£lenfduerlicr)e6  dlatron  $ugefe$t  wirb,  etwa  eiu  Drittel 
ooiu  ©ewid)t  befl  3nbigod,  eine  Ü3iertelfiunbe  (anggefocfjt,  woburcfc  bie 
blaue  garbe  abgezogen  wirb.  Die  Sffiolle,  welcr)e  fcfcmufcig  rotjbraun 
jurticf  bleibt,  inbem  (Te  burcfj  bad  Snbigorotfr,  wefcfc*  ftd[>  int  2f IfaCi' 
fd>wer  lötf,  gefärbt  ijl,  wirb  $erau6geiiommen,  gewaföen,  obge* 
trocfnet  unb  fiir  fernere  Operation  oerwenbet.  Die  blaue  glüjfigfeit 
wenbet  man  guitt  gdrben  an,  ober  man  bampft  fte  für  Drucffarben 
fo  weit  ein,  alö  man  i^rer  bebarf.  Mit  bamit  bargejlellteii  garben- 
töne  erfd)eineu  otel  reiner  unb  oon  fernerem  tfüjrer,  weil  ^pflaujen* 
rot&,  $panjenbrattn  unb  $>|Tan$enfeim  $um  größten  $£eil  baoon  ent- 
fernt, unb  reineö  Göruliu  bargeboten  wirb. 

&e&t  man  ber  abgezogenen  blauen  glüffigfeit  etwad  ©cfcwefel« 
fdure  $u,  fo  fdjlagt  fttft  eine  grüulidj  braune  @ubjtan$  nieber,  fa^aje- 
felfaureö  3nbigobraun,  welche«  oom  Jllfali  $u  einem  geringen  fytil 
aud  ber  Sßolle  auögejogeu  war.  (Sin  folcfyed"  fdurefreieä  SubigoCiqui' 
bunt  eignet  ftcfc  ganj  oor$ügli(f>  fiir  dufjerjt  lebhafte  bampfblaue  gar* 
ben,  im  baumwollen halbwollen  ,  SBoden- unb  ^eibenbrucf,  unö 
für  bie  Darjtellung  ber  beliebten  @elabon  ober  grü^lingdgrünen 
garbe,  wenn  bie  bauiuwollenen  ®ew«rbe  juvor  im  Ouercitron*  ober 
SBaubabe  gelb  gefärbt  jinb. 
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®c$wefeleffigfaure  3nbigo*Huf  lofung. 

X>ie  fc^wefeleffigfoure  3ubigo  21  nflofung  welche  in  ber3eugbrucr> 
rei  für  bie  X)arjMlung  HpplifiitionG  -  unb  bampfgrüner  garben  uer« 
wenbet  wirb;  bereit  i cf>  auf  nad)|lehenbe  SCBrife : 

3n  4  $ftinb  raud)enber  concentrirter  ©djwefelfdure  werben 

1  9>funb  3nbigo  aufgefflfl,  nacfc  48  £tunben 

2  q>funb  ©affer  eingerührt  unb  bia  ben  anbern$ag  flehen 
gelajfen.      werben  jejjr 

6  $fiuib  5Mei$ucfer  in 

20  ^ßfunb  SBaffer  gelof!  nacfy  unb  nad}  r)'n4u9m,hr*/  ab* 
fe^en  laflfen,  unb  bie  oben|teh*nbeglüjfigfeit  inglaföen 
für  ben  ©ebrand)  aufbewahrt,  £en  9fteberf($lag  bringt 
man  mit  SBaffer  auf  ein  gilfer,  unb  bewahrt  bie  burd)« 
gelaufene  glüffigfeit  als  oerfdjwdc&te  efftgfaure  3ubigo-- 
2(uflöfung  ebenfalls  in  glafcfcen  für  ben  ©ebraucfc  auf. 
©erben  in  einer  3|lbigo  ■  fluflöfung  aud  1  $>funb  Snbigo  unb 
4  $)funb  raud&enber  @d>wefelfdure,  8  ^ßfunb  3Mei$ucfer  in  24<pfunb 
SBajfer  aufgeldfr  hinjugebradjt,  fo  erhalt  man  eine  fd)  w  ef  e  lef  f  ig* 
faure  3 n b ig o >  H u f I ö f u n g,  wenbet  mau  hingegen  nur  4$>funb 
8Mei$ucfer  in  24  9>funb  SBafler  gelojr  an,  fo  wirb  faure  fcfjwefel* 
effig  faure  3  n  big  o^tf  u  f  1 6  f  u  n  g  gebilber. 

$ei  Bereitung  ber  effigfauren  3»bigo  •  Auflösung  oerbinbet  fiefr 
bie  ®4)wefelfdure  mit  bem  SMeiornb  bed  fcleijucferfl  unb  fallt  al$ 
fcfcwefelfaured  Äfet  nieber,  wogegen  bie  obenjrehenbe  glüjfigfeit  bie 
ejfigfaure  3nbigo fluflofung  barftellt.  2lnftatt  bed  iöleijueferd  fann 
man  auefy  ben  wohlfeilem  effigfauren  ÄalP  anwenben,  wobei  ber  SNie- 
berftftlag  au«  fcfywcfelfaurem  Äalf  (®npd)  befrehr.  Uebrigend  üben  bie 
efjtgfaure  3nbigo  Auflösungen ,  wenn  bie  <25d)wefelfdure  aucr>  oollfom- 
men  burefy  SÖleijucfer  ober  efjigfauern  Äalf  $crfe{jt  worben,  bennod) 
vermöge  ihrer  (Sfftgfaure,  eine  jerftörenbe  3Sirfung  auf  jarte  gelbe 
färben  auö,  unb  mau  bat  baher  für  bejfer  gefunben  in  o  elen  gdllen 
bie  @d)wefelfdure  mit  Äreibe  ober  Marmor  unb  Sölei$ucfe  jugleid)  $u 
befeitigen.  97acr)  biefer  2lrt  jerfe&t  man : 

a)  £ie  fcfcwefelfaure  3nbigo*  2luflöfiu?g  auö  einem  $funb  Snbigo 
unb  4^funb  raudjenber  £cfywefelfdure  mit  20  »pfunbglu&waffer 
verft^t/  burc^  2  9>funb  Äreibe  ober  2Rarmor ,  unb  bewieft  bie 
i>oUfommene3*rf*(rang  bur<$  472$funbfclei$ucfer  in  lO^pfunb 
Söajfer  gelobt  j  ober: 
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b)  SRan  bringt  in  t>ie  3obigo « ^lufldfun^  von  1  $funb3nbigo  unb  4 
9>funb^wefetfdure  mit  33  $funb  SBajjf  r  oerfe&t,  4  $funb  Streite 
ober  SWarraor,  filtrirt,  laugt  ben  Sttuberfcfelag  mit  SBajfer  aud, 
bampft  bie  r)elle  glüjfigfeit  bid  auf  8  $funb  ein ,  löfl  2»/»  «Pfunb 
21Iaun ,  10  Üotr)  ®almiaf  unb  1 1/2  ^funb  JÖleijucf  er  barin  auf/  fil- 
trirt bie i)elle $lü  jfigf  eit ab/ woburcf) eine  alaunr)a(tige  effig* 
fanre  3 n t> i 9 o  7t u f löfu ug  err)alten  wirb/  welche  in  93er 
binbung  mit  ?lpplifation$gelb  ein  fäöne*  ©rrin  liefert. 

c)  Sine  anbere  a  l  a  u  n  1)  a  1 1  i  g  e  ejfigfaure  3«bigo-2(ufl6fung  wirb 
erhalten,  weun  l$funb  3nbigo  in  4$funb  §(r)wefelfdure  ge 
lö|l,  22^)funb  glujwajfer  t)injugebrac&t,  unb  bad  frifä  bur$ 
Kalilauge  gefällte  $r)onerber)nbrat  oon  6  $funb  2llauti  jugffe&t 
wirb.  9Ran  faßt  eö  unter  öfterem  Umrühren  24  @tunben  fler)en, 
rüjrt  bann  bie  3ußöfung  oon  3  3>funb  %(ei$ucfer  in  10  ^ßfunb 
SBaffer  gelöjl  ein,  ftftrirt,  unb  r)ebt  bie  Xufföfung  für  ben  ©e^ 
braud?  auf. 

d)  Sine  effigfaure  Subigo« Buflöfung,  bie  fcr;  wefelfaured 
Patron  gelöjl  enthalt ,  erhalt  man  baburcfc,  wenn  1  ^Pfunb 
Snbigo  in  4$>funb  @cr)wefelfdure  gelöfl/  mit  12$funb  ejfig* 
faurem  Patron  in  28  3>fuub  SBajfer  gelöjl/  nadj  unb  nad)  ein* 
g*riir)rt/  unb  ba$  3nbigogefdjj  mit  4$funb  ffiaffer  auflgefpüU 
wirb.  Söeibeglüjligftiten  jufarnmengegeben,  bilben  bie  fcftwefel* 
faure  natronr)altige  ejfigfaure  3«bigo  Huflöfung.  EWan  (ann 
auct)  ejfigfauHÖ  flott  ejfigfaurem  Patron  in  tfnwenbung 
bringen. 

e)  S)T<dfaur^  ^^rpt  eignet  jicr)  ebenfalls  für  bie  £arfte(Iung  einer 
effigfauern  3»bigo--2(ufl6fung,  inbem  biefed  ®af$  burd)  bie 
ectjwefelfdure  gelegt  wirb,  föwefelfaureS  iöarpt  per)  biloet,  turt 
bie  auegefdjiebene  Sfjtgfdure  benSnbigo  in  Tluflöfung  err)dlt. 

lieber  ben  SSatb  unb  beffett  3tn*>cubnttg  in  bet  Särbe* 

futtfr. 

2)er  SBaib  (Isaiis  linctoria)  au  er;  q>ajlel  genannt/  enthält 
ein  fubjlantio  blaufdrbenbe*  Pigment/  baS  mit  bem  ofl»  unb  weflin« 
btfe^en  3nbigo  gaftj  ubereinftimmenb  ijl.  @$on  bie  ©rieben  unb 
«Körner  rannten  bie  ^flanje  unb  gebrausten  fre  $um  iölaufdrben,  fc- 
wie  aud)  mehrere  SJölfer  bed  nörblicrjen  (£uropa$.  £ie  alten  ©rieben 
nannten  ben  2Baib  3  f  a  t  i  */  bie  ©allier  unb  ©ermanen  ©  1  a  fi  u  m. 
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$finiud  fagt  im  22.Äapitel  2,  ein  gewiffedÄraut,  ba«  bem  Wan* 
tago  ähnelt,  freift  in  ©allien  ©laftum.  9Äit  i&m  färben  fui)  in  Bri- 
tannien SBeifcer  unb  3Rdod)en  ben  ganzen  Äörper,  wenn  jTe  bei  gewjf* 
fen  gottetfbientllidjen  £anblungen  ganj  natft  ge&en ,  unb  £aben  Dann 
t>f e  garbe  Der  d:£iopifaVn  SQBeiber. 

Sttacr)  bem  ©erfülle  be«  römifcfcen  «Rei**  biente  er,  a?«  fpdter 
bie  Süntfe  unb  mit  tynen  bie  gdrberei  wieder  aufblü&te,  in  Suropa 
fajl  allgemein  jum  Sölaufdrben,  uno  würbe  öe$uf«  bejfen  in  »erfcfcie* 
benen  ©egenben  frarf  angebaut. 

(E£e  ber  3nbigo  in  (Suropa  befannt  tvar,  färbte  man  blo§  mit 
SGBaib  blau,  uno  ju  oer3eit  mar  berSBBaib  ein  garbmaterial,  baö  fer;r 
r)dufig  burefy  gang  Suropa  confumirt  würbe,  ©eitbem  ber  3«&ig» 
aber  au«  jenen  entfernten  ©eftgegenben  eingeführt  würbe,  fcat  ber 
©.-braucf)  beö  SSBaibd  beträchtlich  nadjgelajfeu,  unb  feitoem  mau  bie 
Äunfl,  ben  3»bigo  in  ber  f  alten  Äüpe  &u  be^aubeln,  gelernt  £at, 
wirb  ber  SBaiö  immer  me£r  nnb  mefyr  von  ber  gdrberei  ausgeflogen, 
©eine  2(nwenbung  befd>rdnft  ftd)  gegenwärtig  nur  nod)  auf  bie  foge* 
nannte  SBaibfüpe  in  ber  ©cfcafwoUenfdrberei. 

2>er  SBaib  wadjit  in  oerfdjiebenen  (Segenben  bed  [üblichen  (Euro* 
päd/  befonber«  in  ben  mittäglichen  9>rooinjen  graufreichd  wilb,  wirb 
aber  in  2>eutfc#anb  uub  anbern  Cdnbern  $um  Zfytil  noch  mit  Sorgfalt 
gebaut. 

3w  &eutfcf}(anb  ijt  ber  SGBaib  fcf)ou  feit  vielen  3a$rf><tnberten, 
wenigflen«  gewig  fchon  im  je^nien  3a$rr)unbert,  jum  gdrben  gebraucht 
unb  $u  bem  (Enbe  vornehmlich  in  ^^iiriticjeii  mit  betn  größten  93ortr)eile 
gebaut  worben.    Um  (Erfurt  war  bie  flultur  bereit«  im  13.3a&r£un 
fcert  allgemein  /  fo  baß  bie  (Erfurter  im  3af>re  1290  auf  ben  9>ld£en 
ber  von  ibnen  $er(törten  fHaubfchlöfler  SSBaib  audftreuten ,  jum  flnben* 
fen,  baß  (Erfurter  ba  gewefen  waren.  3m  3a^re  1616  würbe  noch  in 
300  tt)üringtfchen  Dörfern  SGBaib  gebaut,  worauO  man  jufammen 
brei  Sonnen  ®olbe«  löfte.    X)te  @totterr)eimifche  #anblung  in  (Erfurt 
terfaufte  fn  bem  einzigen  Sa^re  1621  für  136,000  QJulben  Sßaib. 
Manche«  2>orf  erbaute  für  12  bid  16000  $r)aler  an  SÖaib.  (Erfurt 
war  eine  ber  fünf  $t)üringer  3Baibt)anbelfläbte.  Die  lefctc  3urid)tung 
beS  gewonnenen  unb  geballten  SBaib  war  ein@tabtgewerbe,  unb  warb, 
fo  wie  ber  Jpanbel  mit  biefer  SQBaare,  außer  (Erfurt  in  ®otr)a,  £an- 
genfalja,  fcenufldbt  unb  flrnftabt  getrieben,  welche  Oerter  bie  fünf 
3Baib$anbe(jzdbte  genannt  würben.  fluch  bejlanben  in  vielen  ^labten, 
ii.  33 
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fefe  Kar»«rei»n  fralt«,  anfta»*«  »nr  <J>r«f«»9  frin«  «Site.  60  |.  ». 
in  «namlwra  ein«ai6ban»  06«  «nitflaKI,  »o*in  niler  in  »itCtiM 
f.m.nenl>e  S*nri»9er  «ai»  jnr  g)rüfnn9«unterfnd,nn9  9<bra<*t  wi> 

ten  mufite.  ,  . 

Z>er  «aib&antel  nmr&e  frjc  9ef4nfrt;  f»  »'«  »«»  »«■•«« 
«n!tinnr«t  &««e,  treirte  man  au*  «ait>»unPer,  »oDnr*  &« 
AanM  6«mie  9lei*fam  geabelt  »«De.  fflom  gefU  6«  &eili9en  2>re.e.n.9= 
Ml  f>i«  3»i*a<li»  »urte  «Ue  Sa9e  in  «rfur»,  fötal»  6er  »aiMned). 
bie  ©locfe  9«(4iUet  bau* ,  fflaio  oerrauft.  2>er  Warft  war  anf  tm 

r  a 

^"fcie  Urfa«en ,  b:e  ben  ©erfaU  bee  «BaiD&onDeie  bewirft  £aben, 
finb  vielerlei ;  t>te  £aupturfa«e  ift  Die  Siufü&ruua,  Ded  ^nDigoo.  3« 
3abr  1620.  »o  DadSRünswefen  f«le«t  war,  wurDe  Der  ©aiD  t&eiwr, 
Der  Snbiao  wohlfeiler;  im  1629  baute«  nur  no«  30  Dörfer 
mai* ,  unD  nur  no«  675  Äecfer  woren  mit  Demfelben  befhUr.  3o 
Dem  3aj>re  1793  f«ien  Der  ©atD&anDel  fi«  »iebtr  etwas  *u  »eftei, 
unb  man  f«lud  bie  Äuofufrr  in  (Erfurt  auf  8000  Sfraler  an.  91  apo^ 
leond  Sontinentalfperre  war  biefem  «anbei  ebenfalls  eine  3eit  lang 

Safer  S&uringen  würbe  ber  ©aib  no«  in  anbern  ©egenben 
2>eutf«lartDÖ,  in  ©«lefien,  um  äÄasDebura,  &mim,  unb  in  eimgei 
Orten  ber  Äurmarf ;  in  granfrei«  in  eanBueboc,  9>rouence  unD  Mr 
SnieDernormanDie  cultioirr.  Der  oon  Cangueboc  fpmmenbe  SßaiD  n»rö 
unter  bem  franj6fif«en  für  ben  befren  gehalten. 

Ober*  Cangueboc  eräugte  in  frübern  3«trn  40 Millionen 
SBaib,  wovon  200,000 »allen  jäfrrli«  blof  uberfcorbeauj:  aueflefu^rt 
wurDen.  2lld  granj  ber  (Srtf  e  in  Spanien  gefangen  war,  Ietjlcff 
Der  rei*e  ©aiDfabrifant *  e  r  u  n  i  Kaution  für  Denfelben.  Diefe  «rot»! 
oerlor  feit  bem  1 6.  ZafäunUtt  Dur«  bie  2lbna{>me  bee  ffiaiDbauee  ub«r 
20  Millionen  ©ulDen.  X>er©aiD  oon  Der  WormanDie  ijt  unter  Dem  OTa 
men  33  oueD  e  befannt ;  er  unterf«eiDet  ft«  na«  £ e  U o t'ö (Erfahrung 
von  Dem  a,ewo$nli«en  DaDur«,  Dag  man  eine  oiel  9röfereCluantitatbe«it 
gärbenbaoon  anwenDen  muf ,  wenn  man  eben  fo  intenftoe^attirungen 
Der  garbe  wie  bei  Dem  au«  <?ana,iieboc  erhalten  «id.  3«  Snajanb  »«* 
Der  ©aib  »or^li«  in  ber  «prooin*  Worbbamptonftire  cultioirt.  M 
in  Ungarn  unb  bem  83anat  wirb  ein  ©aib  erbaut ,  ber  bem  bejt» 
^^nringer  an  bie  eeite  gefl.Ut  werben  fann.  3n  ?erab  in  ber 
bur^er  ©cfpanf«aft  werben  na«  ber  allgemeinen  «anbeloVituna 
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oon  1813  jd&rliift  300  3tntnn  bejfelben  gewonnen.  Xucft  Stalten  er« 
jeugt  feit  langer  Seit  ffiaib. 

Sinne  unterfcfceib*  t  viererlei  ©aibpflanjen. 

a)  Isatis  tinetoria,  europäifc^er  SEBaib  ; 

b)  Isatis  lusitanica,  portugieftfer-er  SBaib; 

c)  Isatis  armenia,  arrnrntfe^er  ©atb; 

d)  Isatis  aegxpiiaca,  dgnptifcfcer  SBaib ; 

wovon  in  Deutfd)lanb  vor$üglid)  jwei  Korten,  ndmlicfc  Isatis  tinetoria 
unb  Isaiis  lusitanica,  mit  SJört&eil  gebaut  werben.  tfefrtere  (Sorte 
unterfdjeibet  ftd)  von  ber  erjkrn  baburd),  baß  jie  fleiner  ift  unb  fefemd' 
lere  Ü3(dtter  £at.  Isaiis  tinetoria  $at  große  geerbte  Sßur^elbldtter ; 
bie  Samenblätter  fi&en  faft  auf  t'bnen ;  ftnb  abi'r  gleichförmig ,  JeU* 
grün,  ji  entlief)  $icf,  unten  breit/  nadjobenju  pfeilförmtg  fa)ma(,  Mau» 
grün  unb  gldn&enb;  tyre  Stengel  tverben  3  bid  4  Scbufc  &ocfc  unb 
ftngfrbtcf ;  bie  $>flan$e  blüjit  im  anbern  3a&re  vom  «Wai  bi$  3»"»» 
bte  SMütfcen  frinterlaiftn  «ine  Schote,  in  welker  ftefc  bie  grucfctferne 
beftnben. 

3um  Anbaue  be$  SBaibfrauted  taucht  ein  fetted  unb  nodj  bagu 
gebüngtee*  gelb  *bet  eine  erjt  umgebrochene  SQBtcfe,  ober  ein  cultivirter 
SBalbboben;  fleiniger  S?oben,  ober  ein  gelb,  baö  feinen  tiefen  ©runb 
£at,  mujj  bnrdjaue)  vermieben  werben  £em  SBaib  febabet  nicht* 
me$r,  ald  1.  Uttfraut,  2.  troefene  tEBitterung  unb  ipeufebreefen,  welche 
oft  in  einem  2tbenb  ein  gange*  gelb  abfreffen.  Spürt  man  festere, 
fo  ifl  eö  am  befreit,  fogletch  bie  gangen  $>flan$eti  abgufchneiben ,  benn 
bie  Sßurgel  treibt  £ernad)  wieber  auf's  Bleue.  : 

©ie  SEBaibernte  ober  (Stnfammlung  ber  glatter  beö  SSBaibfrauted 
gefcbier)t,  wenn  bte  Sfcitterutig  gut  ift,  brei  90?al  in  einem  Sommer. 
Üiur  muffen  bte  legten  SMdtter  nech  vor  bem  elften  groft  gefammelt 
werben,  fonft  taugen  fte  ntd>td.  £ie  !He:fe  ber  ^flaitge  ober  bi>3eit, 
fle  abgufebneibett,  erfennt  man  an  bem  ©elbwerben  ber  unterjten  Sfcldt« 
ter.  Söei  bem  SEBintermaib  gtfd)ie(t  ba6  (Einernten  ber  glatter  gemet* 
niglid)  nach  W«gft*n>  bei  bem  im  grü&ling  gefdeten  aber  naxh  3o< 
$antti. 

«D?an  rennet  für  1500  &uabrat*Älafter  gelb,  bei  einer  guten 
grnte  unb  zweimaligem  Scheiben,  einen  Ertrag  von  wenigftend 
19,400  $fttnb  SÖatbbfdtter,  oon  betten  nach  ber  ©dbrung  ber  4/s 
©ewichtSverluft  betragt,  3880  $funb  Sfißaitfudjen  übrig  bleiben. 
<£§avta\  nimmt  hingegen  150  $funb  Blätter  für  30  $funb  gute 
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©aiDfuchen  an,  wobei  Der  @emtcht6oerluft  fleh  geringer  ftetlt.  Siefe 
«BerfchieDent)eit  ru&rt  Da$er,  t>aß  Die  fuDfranjaftfehen  «BaiDbldtttr 
weniger  fBdffertgfeit  ald  Die  Deutfchen  nnb  in  norDlichen  ©egencen 
gepflanjten  entsaften. 

3ubereitung  Der  SBaiDbldtter  alt  JpauDeUgut. 
Um  Die  gefammelten  SaiDbldtter  $um  .ftanDelSprobufte  $u  ma> 
d)<n,  erforDern  fie  eine  eigene  Bearbeitung/  welche  unumgänglich  uot$« 
weiiDig  ju  fein  fdjeint,  um  Dad  blaufdrbrnDe  $igment  Durch  eine  »er* 
anUfte  <$d£)ruug  ju  entwicfeln  unD  DaSfelbe  jum  Blaufdrben  ju  Did* 
poniren,  unD  jwar  auf  folgende  SÖeife:  SHachDem  fte  mit  äBajfer,  um 
fte  von  anflebenDem  @anDe  unD  (JrDe  ju  befreien,  gewafchen  werften, 
werDen  fte  fo  fd)ne(I  wie  möglid)  an  Der  «Sonne  getrocfnet  unD  ^iet- 
Durch  vor  Dem  @<hwar$werDen  gefchufct.  ©ie  mäßig  getrotteten 
Blätter  werDen  hierauf  auf  9D?ü£len  oDer  vielmehr  auf  einem  runDen, 
mit  Qlatttn  Steinen  audgelcgteu  <pla&,  wo  in  Den  Steinen,  oon  fectjd 
ju  fedjd  3otI,  jwei3oU  tief  einge&auene  Vertiefungen  angebracht  finb," 
gelegt ,  unD  mit  einem  vier  (SUen  $o$en  unD  eine  fcalbe  (Ell*  breiten 
Steine,  tu  Dem  ebenfalls  Vertiefungen  Drei  3oU  tief  einge^auen  fmo, 
unD  welcher  oon  ein  ober  jwei  $>ferpen  in  Bewegung  gefegt  wirD,  jer- 
quetfcht.  Dar)  jerquetfchre  Äraut  wirD  in  einzelnen  Raufen  jufanunen 
gefdjiittet  unD  Durch  eineBeDachung  oor  Dem  einfaflenDen  SRegen  be» 
föu{*t.  SWach  einem  3eitraum  oon  14  Sagen  werDen  Die  Raufen  geiren« 
Det  unD  alle«  wo$l  untereinanDer  gentengt.  (Ed  werDen  jefct  runoe 
Ballen  geformt,  unD  Diefe,  um  tynen  Die  überflüjfige  geuchtigfeit  ju 
benehmen,  unter  einem  Schuppen  aufipurDen  in  freier  Cuft  getrocfnet. 
2)te  über  ctnanDer  gelegten  Baden  erbten  fleh  allmdlich  unD  Dünjlen 
einen  flecfcenDen,  faulen  ffieingcruch  aue,  Der  um  fo  ftdrfer  ij>,  jemet)r 
Die  Temperatur  De«  Dunfttreifcd  betragt.  Um  jene  Jpifce  &u  oermefc* 
ren,  feuchtet  man  Die  aufgekauften  SBaiDballen  oon  3eit  $u  3ett  mit 
SBafler  an  unD  fefct  Die  Operation  fo  oft  fort;  bid  Die  Ballen  jerfallen. 
hierauf  wirD  getrocfnet,  Die  SGBaare  in  gdffer  gebracht  unD  nun  afd 
Äaufmannögut  in  Den  JjanDel  gefegt. 

-  3'«  ^erbjt,  wenn  Die  (Ernte  $u  Önbe  ifl,  wirD  Der  SQBaiD  oon 
&en  Äanfleuten  ju  Arfurt  unD  Cangenfatya,  weichet*  Die  beiben  einzi- 
gen 2>tät>te  flnD,  Die  noch  in  Thüringen  mit  Diefem  2lrtifel  hanteln, 
fchocf weife  eingefauft,  unD  gejt  nun  jnr  $ö$ern  Bereitung  über. 
3n  Arfurt  unD  Dem  gotfcaifchen  Dorfe  SOJolfchleben  gefchie&t 
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bie  (Bereitung  be6  SBaibed  burcfc  $agelör)ner;  ju  tfangefalje  aber  finb 
baju  gefcfcworene  unb  gelernte  SBaibbereiter  oort)anben,  unb  aud  eben 
bem  ©runbe  wirb  ber  Sangenfaljer  SSBaib  von  vielen  ©cfcönfdrbera 
für  ben  beßen  gehalten. 

@ci  ed  nun/  baf  eine  längere  Bereitung  ober  bad  mit  vielen 
Äalf'  unb  @alpetert£eilen  gefdEnvdngerte  Cangen  fafyer  2Bafl>r  viel 
jur  befonbern  ®ute  beitragt,  fo  ift  ed  bod>  audgema<fct,  bafi  Der  Eon- 
genfafjer  SBaib  in  ber  Äiipe  me$r  SBirfungen  ald  jener  onbere  t&ut. 
«Oon  biefer  Bereitung  nun,  bic  wir  feit  einigen  breijjig  3«Jren  fen» 
nen,  ift  allein  £ier  bie  9?ebe.  9704  biefer  wirb  olfo  ber  auf  bte  SfiBaib* 
böben  {wovon  jeber  2,  3  bid  4000  @d)otf  enthalt)  gebrachte  SBaib 
mit  ^ot^ernen  Jpdmmern  niebergefcfylagen.  &obalb  bieftd  gef$e$en 
tjl  t  werben  bie  Raufen  aud  einanber  gerijfen,  bie  nid)t  ganj  jerfojla* 
genen  »allen  jerrieben,  mit  SBaffer  befprengt  unb  wieber  in  Raufen 
gebradjt,  wo  er  nun  in  ©d&rung  übergebt.  £>iefed  fludeinanberreigen 
unb  »efprengen  bauert  vier,  fünf  bid  feäjd  Sßodjen,  unb  aud  ber 
(grwdrmung  unb  bem  ©erud)e  fann  man  auf  feine  erlangte  ©ute 
fcf)liepen.  @obalb  biefe  eingetreten,  wirb  er  auf  einen  großen  Jpaufen 
gefd)lageu,  wo  er  bid  in  ben  Sttonat  99?ai,  or)ne  weitere  Bewegung, 
um  völlig  audnigd^ren,  liegen  bleibt. 

3m  ttftouat  9)?ai  erlangt  er  feine  völlige  ©üte  unb  wirb  von 
ben  2)<»utirten  ber  »rivilegirten  SBBaibgilbe  bei  ber  jd$rlicr)en  3"fam-- 
menfunft  berfelben  befe&en  unb  unterftidjt,  ob  er  bie  gehörige  ©üte 
unb  ®d)were  erraffen  r)at.  Jpierburdj  wirb  ber  2luöldnber  gefidjert, 
baß  ernidjtaüein  mit  achter SQBaare, fonbem  auefc  mit  richtigem  9)?aße 
verforgt  wirb/  iubem  bte  Söerpacfung  burd)  oben  erwähnte  StBaibbe- 
reiter  gefdjiefct,  folglid)  fein  Unterföleif  in  «Ktitf|iO)t  ber  ©cfceffel 
cor  fief)  ge£en  fann. 

£ie  «Öervacfung  gefäie&t  in  gdjferu,  bie  8,  10  unb  12  &$ef« 
fei  9}orbr)dufer  *D?a|j  enthalten,  unb  auf  bereu  obern  »oben  bad  San* 
genfaljer  ©fabtwappen:  brei  Sfcürme/  mit  bem  Jpanblungdjignal  bed 
Ädufmannö  eingebrannt  ift.  gerner  wirb  buret)  ben  oberflen  unb 
unterjlen  SHeif  bed  gajfed  ein  bleierner  SHagel  gejogen,  auf  ben  bie 
©djeffelja^l,  welche  auf  bem  »oben  eingebrannt  ift,  gefdjfageu  wirb. 

3u  ©tfb'grönfreid)  wirb  ber  eben  geerntete  SGBaib  fogleidj  nvi« 
fdjen  SWuJlfieinen  fein  gemafjlen,  ber  £eig  auf  eine  geneigte  gldcf)e 
in  feße  unb  große  Raufen  gelegt,  bannt  bie  überfliijfige  geua)tigfeit 
baoon  getrennt  wirb,  unb  babei  alle  2  bid  3  tage  gefojlagen  unb 
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gefnetet,  wobei  nod)  immer  eine  fcr)»ärjlid)e  grüffigfeit  ablauft.  Die 
entüVJenbeu  9?hTe  fd)lagt  man  ju  unb  befeuerter  jte  mit  ber  glüfl"ia,fett. 
©ibt  er  fein  SBjjfer  tnebr  oon  fid)  (nad)  20  bid  30  Sagen)/  fo  f netet 
man  i'bn  mit  Den  gußen,  formt  i'bn  in  fallen  unD  läßt  Diefe  im 
Debatten  troefnen,  wo$u  15  btd  20  Sage  nötb'g  finD.  ifcei  febdnem 
ffimer  (in»  Diefe  fallen  Durd>auö  fd)ivar$,  bei  trübem/  regnerifebem, 
feiAtem  ober  gelb;  Dod)  maefct  DiegarbenocrfdjieDenbeit  feinen  Unter» 
fdjieD  in  t*r  ©üfe.  Der  belle  25aiD  ijt  inDejfen  rein  violett  unö  riecht 
angenehm.  3u  (Entert  in  3ra(ttn  befolgt  man  Daäfelbe  ©erfahren, 
mit  Dem  Unterfdjiete/  Daß  man  Die  glatter  oor  Dem  Warfen  einige 
3eit  an  ber  Cuft  troefnen  lagt  unb  bie  fallen  an  Der  @onne  oollcnbl 
autrrocfnrt.  3n  Sodcana  fe&t  man  ben  Seig  felbjl  8  bid  10  Sage 
ber  @onne  and;  im  Departement  bed  tfrno  (aßt  man  ben  gemahlenen 
Seig  auf  ipaufert/  $u  Denen  man  ben  neuen  fe&t,  biö  aller  fffiaib  ge* 
erntet  ift;  tntfct>t  bann  2tHed  Durd)  einanber  unb  formt  ed.  Sntfte^en 
s2ßürmer  in  tym  /  fo  muß  mau  i£n  »ieDer  mahlen.  Die  troefenen 
bellen  werben  bann  raffinirt,  waö  gemöbntid)  im  3^nner  gefdjiehr. 
*0?an  gerreißt  ober  je rfct)(dgt  fie  in  einer  Cammer  mit  geneigtem  &oben, 
befprengt  fte  mit  gluß*  ober  öuellwajfer  unb  fd)aufelt  fte  bann  auf 
Raufen,  »o  fte  ungefähr  jwei  Sage  gä^ren,  bann  »ieDfr  eingefprengt 
unb  auf  Raufen  gebraut  »erben.  SWad)  6  Sagen  fdjaufelt  man  biefe 
um  /  bilbet  neue  unb  wieDer^olt  Diefeä  Umfct>attfefn  im  erflen  SO?onat 
aüe  Drei/  im  jweiten  ade  adjt  unb  im  britten  alle  14  Sage/  biö  ber 
SBaib  »eber  feucfyr  nod>  »arm  ijt,  unb  formt  tf)n  bann  neuerbingd 
in  fcaüen.  Jn  ©enua  raffinirt  man  bie  SBaibfuc^en  gar  nid)t. 

3n  Departement  (Ealoatod  unb  im  Slfaß  fahret  man 
bie  Blatter  auf/  o£ne  fte  ju  mahlen ,  unb  madjt  Äucbcn  Daraud,  fo* 
balb  ed  bie  gejtigfeit  berfelben  erlaubt. 

£Bd$renD  ber  @ä£rung  oerbreiten  bie  S&aiDfudjen ,  befonberd 
»enn  bad  ablaufende  3Bajfer  ntct>t  aufgefammelt  »irb,  einen  ammo< 
niafalifdjen  fcarnartig,  fejr  unangenehmen  ©erud).  SBegen  bejfen 
$atte  bie  Äönigin  (Sltfabetfc  in  (Snglanb  ben  SEBaibbau  oerboten. 

Die  ©üte  bed  SBaibfl  erfennt  man  an  feiner  grünen  garbe,  ba 
er  uie$r  grüne  af6  blaue  garbt^eife  fu^rt ,  unb  an  feiner  Ceid>tigfeit. 
Um  i$u  aber  genau  ju  u n ter fu er) en ,  muß  man  i'bn  naß  machen  unb 
fobann  auf  ein  Rapier  (treiben/  »orauf  Datf  Äraut  eine  hellgrüne 
garbe  oon  ftd^  geben  muß/  »eldje  bad  bejle  3*td)en  feiner  SHein&eit 
unb  ©üte  tjl. 
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3e  alter  ber  ©aib  ift,  befto  beif«  »f*  «•  $a  Ä*fr  ri* 
in  2angenfal$a  meiftentheile  in  jwei  3a^ren  aufgerdumt  »erben/  fo 
würbe  ben  gdrbern,  bie  ficf>  biefee  $robufte$  bebienen,  ju  ratzen 
fein,  i$n  wo  mogli*  brei  bie  oier  3«&"  l*n8«  l"9™  itt 

Iajfeu,  wo  ff*  bann  ftcfcer,  wie  man  aue  Erfahrung  weiß,  mit  einem 
gajfe  ute^r  ale  fonjt  mit  jwei  färben  fönuen. 

• 

<£igenfd)aften  unb  djemifcfree  ©erhalten  bee  Söaibd. 

(Eheoreul  oerbanfen  wir  eine  genaue  Unterfudjung  ber  SBaib« 
bldtfer  unb  bee  ©aioe.  X>er  Saft,  ben  er  burd)  Bueprejfen  au*  ben 
SGBaibbldttern  erhielt,  war  bicf,  fdjleimig  unb  oon  grüner  garbe. 
X>tt  SHücffianb  würbe  normale  geflogen,  mit  SBajfer  angefeuchtet 
unb  gepreßt/  bann  allee  filtrirt,  wobei  fogenanntee  grunee  Safcmehl 
auf  bem  gilter  &urücfbfieb. 

2>er  jiltrirte  Saft  befaß  eine  fahlgelbe  garbe,  würbe  an  ber 
Cuft  grün,  unb  bebecfte  fi*  mit  fupferfarbigen  «dutcrjen,  wel«e  auf 
bem  Sttter  blaß  erfa)ienen  ,  in  ber  «i&e  ale  purpurfarbiger  «Kau* 
auffliegen  unb  concentrirte  Sd>wefelfdure,  bie  fte  auflöse,  blau  färb- 
ten, folglich  3nbigo  waren,  ber  bur*  Aufnahme  oon  Sauer  jlojf  au« 
bem  Dunjifreife  fid)  aud  bem  Safte  nieberfd)lug. 

©urben  Sauren  ber  übrig  gebliebenen  glüffigfeit  jugefefct,  fo 
würbe  (!e  grün ,  ba^er  bie  ©egenwart  ber  grünen  Subjianj  erfannt 
würbe,  wel*e  ft*  ale  fcefianbtheil  bee  gewöhnlichen  im  «anbei  oor* 
fommenben  3nbigo  gleichfalle  oorgefunben  hatte.  Der  2llfo$ol  fteUt 
biefe  Subfranj  ifolirt  bar.  dfyeQttul  überzeugte  fleh,  baf  bie  grüne 
garbe  bloß  oon  ber  SBerbinbung  mit  ber  Saure  herrühre,  unb  an  fleh 
rötlich  gelb,  mit  Äalien  ober  alfalifchen  (Erben  hingegen  roth  ift. 

SBurbe  ju  ber  rotten  «öerbinbung  mit  Äali  na*  unb  na*  orr* 
bünnre  Schwefelfdure  gebraut,  fo  war,  ale  f«on  bie  Schwefelfdure 
prdbominirte,  bie  garbe  anfange  gelblich  unb  würbe  erft  burch  einen 
ftdrfern  3ufa$  oon  Schwefelfdure  grün. 

3n  bem  grünen  Safcmehl,  bad  mit  fochenbem  TfCfo^ot  bejan- 
belt  würbe,  ergaben  fleh  ale  Söfftanbtheile :  a)  grüne«  «arj,  b)  Sache, 
c)  3nbtgo  unb  d)  eine  oegetabtlifch*  thierifebe  Subftanj. 

Huch  bie  farjigen  fytik  enthalten  noch  grünee  #ar$  unb  etwa« 
3nbigo.  3n  100  fyeiUn  bed  im  «anbei  oorfommenben  tBatb  fanb 
(Sheoreul  34  im  SBaffer  unb  11  alebann  noa)  im  SBeingeift  auf* 
(oelia)e  %f)t\U,  unb  55  ^^eüe  ipo^fafern  unb  Sanb.  Äoc^enber  SßBeitt? 
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griff  fyatte  grüneö  SBacfcä,  eine  anbere  grüne  0ubflanj  unb  ben  3"- 
bigo  audge&ogen ,  von  welchem  (entern  nur  wenig  in  beut  SBaib  vor- 
fjanben  itf.  Sad  grüne  SEBachdftei  fogleicb  nad)  bem  (Srfalten  nieber. 
«beim  weitern  Verbunden  erfd)ienen  blaue  glecfen,  bie  ftch  in  Schwee 
felfäure  auflösen  unb  |lcf>  jiemlich  blau  färbten,  Jliif  einem  Rapier 
über  Sohlen  crhijjt,  verflüchtigten  fie  fid)  ald  ein  purpurfarbener 
SRauch ;  fie  bejtanben  Demnach  offenbar  au$  3nbigo,  t>fm  etwad  von 
ber  grünen  ©ubjtanj  beigemifcht  ivar. 

Tlud  bem  fochenben  Sßeingeifte,  womit  ber  SKücfjranb  $um  jwei* 
t«-n  9)?ale  gewafcfjen  worben,  festen  fid)  beim  93erbunften  meiner 
Retorte  Meine  purpurfarbene  3nbigobldtrchen  ab,  unb  bann  beim 
grfalten  am  Sboben  ber  9?etorte  Meine  weijje  Börner  unb  in  ber  glüf* 
ftgfeit  weijje  glocfen.  SobalD  festere  mit  ber  atmofphdrifchen  Üuft 
in  fBentyrung  traten ,  würben  fie  blau  unb  auch  bie  f feinen  frnflalli- 
nifcf)fti  Äörner  ber  Sonne  au6gtfe£t,  färbten  fid)  nach  unb  nach  °n0 
erfd)i*nen  $ule|t  im  gldn$enben  Purpur  M  fublimirren  3nbigo. 
<£t)evreul  bemerft  herbei,  bag  ed  bad  ertfe  Sttal  fei,  baß  man 
ben  3nbigo  mit  bem  «Minimum  von  Sauerftoff  bargeflelit  unb  auf 
naffem  SGBege  frpiialliftrt  erhalten  £abe. 

2>ar(le Uung  bed  3nbigo  au 6  ber  SBaibp flanje. 

SRapoleond  (Eontinentalfperre  würbe  93eranla|fiing  ben  Sa* 
bigo  aud  ber  2Baibpflan$e  me£r  fabrifmäfjig  bar$ujtellen.  tiefer 
gro  Je  99?ann  erlieg  unter  bem  25.  «0?ärj  1811  ein  Defret,  vermöge 
beflen  ber  SBaibbau  auf  %nbi$o  in  grtinfreich  cultivirt  werben  follte. 
31uf  einen  ju  erflattenben  Bericht  über  bie  gortfehritte  ber  (Silicur  i>cö 
SBaibd  unb  bed  baraudfabricirten  3nbigo0  follte  vom  1.3ännerl8l3 
an  ber  3n^id°  beiben  3"t),c»  in  grau  freiet)  verboten  fein  unb 
alö  SSBaare  englifdjer  gabrifation  angefefcen  werben.  3u  gleicher  3eit 
fe&te  Napoleon  einen  $>rei«  von  500,000  granfen  für  benjenigen 
au«,  weicherben  3nbigo  am  vortheityaftffien  aus  ber  SBaibpflanie 
barjtellen  würbe,  auch  ber  Äaifer  von  Oeflerreich  granj  II.  beivil* 
ligte  bem  &oftor  Jp  ein  rieh  ju  ^plan  in  &e»t)men  ein  ©efchtnf  von 
50,000  ©ulben  $apiergelb  für  bie  vorgefchlagene  9)?et&obe,  aud  rem 
SÖaiD  3ubigo  $u  bereiten. 

Schon  ber  verdorbene  ^rofejfor  ©  r  e  n  in  ipalle  bereitete  met> 
rere  3a$re  vor  feinem  £obe  au$  bem  SGBaib  3"bigo,  wobei  er  auf  fol« 
genbe  Hxt  verfuhr:  €r  nat)m  bie  frifchen  SGBaibblätter,  reinigte  folche 
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von  ben  anflebenben  Unretntgfeiten  burcb  Bbfpülen  mit  SCBdffor/  nnb 
legre  felbige  in  eine  längtiefte  (Hjern*  Sanne,  fo  baß  fie  beinahe  auf 
brei  Viertel  bamit  angefüllt  würbe.  $r  goß  nun  reined  glußwoffer 
barüber  unb  bebeefte  bie  »latter  mit  $öljernen  Sparren ,  bamit  fie 
fid)  nid)t  über  bad  SBafffr  fceraua&eben  formten.  9tfad)bem  man  ba« 
©efdß  auf  einen  mäßig  warmen  Ort  gepellt,  fangt  bei  einer  $empe< 
ratur  von  20 ©raben JH. bie  ©dfcrung  an;  eö  bilbet  fidj  auf  ber  Ober« 
flache  ber  glüjftgfeit  ein  ftarfer  Sdjaum;  fie  wirb  enblict)  mit  einer 
blauen  Jjaut  überwogen  unb  nimmt  ein*  bunfelgrüne  garbe-  an.  <D?an 
japft  nun  bie  bunfelgrün  gefärbte  gluffigfeit  in  eine  anbere  ldngli*e 
SßBanne  ab,  unb  laßt  fold>e  buref)  ein  glanclltuct)  laufen,  bamit  bielln* 
retnigfeiten  ber  gegorenen  »Idtter  jurücf bleiben.  2>ie  rücfftdubigen 
93ldtter  »erben  normale  mitSaffer  abgewafdjeu,  um  alle  garbetfreile 
ju  erhalten,  unb  bie  fcntye  mr  ertfen  gegoflen.  3n  biefe  glnffigfeit 
fliegt  man  nun  fo  oiel  Äalfwaffer,  baß  auf  40  <pfunb  ber  ©dfrrung 
unterworfene  fcldtter  3  bie  4  <pfunb  Aalfwaffer  ju  fle&en  fommen, 
unb  bringt  biefe  «Wieling  bureft  anfralrenbe*  Silagen  unb  Umrühren 
in  eine  flarfe  Bewegung,  fcalb  wirb  bie  glüifigfVit  i&re  grüne  Jarbe 
tri  eine  hellgelbe  umdnbern,  unb  ee  wirb  fict)  ein  blauer  3nbigonieber* 
fcfjlag  ju  »oben  fefcen.  iöemerft  man,  baß  fid)  aller  3nbigo  aud  ber 
glüffigfeit  niebergefct)lagen ,  fo  wirb  bie  barüber  tfe&enbe  glüjjigfeit 
Dur«  einen  ipeber,  ober  auet)  buret)  einen  an  ber  Sanne  angebrachten 
Jpa&n  abgezogen.  99?an  laßt  nun  ben  blauen  &a&  in  einen  leinenen 
©pi&beutel  laufen,  wobureft  bie  flareglüffigfeit  ablauft  unb  ber  blaue 
Snbigo  jurütfbleibf.  <5d  ijl  hierbei  ju  bemerfen,  baß,  wenn  anfdng- 
Ud)  bie  fcrü&e  gefärbt  burcfjlauft,  man  biefelbefo  oft  wieber  aufgießen 
muß,  biö  fie  völlig  flar  ablauft. 

Senn  alle  glüffigfeit  abgelaufen,  gießt  man  auf  ben  @pi&beutel 
$u  wieber  jwlten  Walen  reined  Safler,  um  ben  3nM*9«> -Stoberfcfclag 
voOfornmen  auslaugen,  unb  t^n  oon  allem  an&dngenben  gelbfdrbcn» 
ben  Stoff  ju  befreien,  unb  laßt  it)n  bann  an  einem  fdjattigen  Orte 
bei  gelinber  Sanne  an  ber  (uft  troefnen. 

2>oftor  $einrict)6  «erfahren,  ben  Snbigo  aud  bem  Saib 
barjuflellen,  beflejt  in  golgenbem.  Sttan  füllt  einen  fcotttet)  bi6  auf 
jwei  ©rittel  mit  getroefneten  Saibbldttern  an,  unb  übergießt  fie  mit 
Harem  glußwaffer  fo,  baß  biefed  etwa  8  3°U  überißt.  3n  tiefem 
3uffanbe  laßt  man  ben  Saib  8  bi*  12  Stunben,  nimmt  eine  «probe 
ber  glüjfigfeit  frerau«,  oerfefc t  fie  mit  Äalfwafler  unb  föüttelt  fte  ba« 
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mit.  (Erfolgt  ein  grünlich  Mauer  «flieberfdjlag,  fo  ijt  ed  ein  Seiten, 
baß  oder  garbftoff  au$  ben  ©lattern  au*ge$ogen  würbe;  ift  er  Dum 
fei  ober  faiefergrau,  fo  muß  bie  93rür)e  nod)  einige  £tunben  über  ben 
SBIdreern  flehen  bleiben.  3m  gali  baöSBaffer  t)inrricfcenb  mit  blauem 
qpigment  gefdttigt  ift,  $ier)t  man  badfelbe  in  bie  9?ür)rfüpe  ab,  unb 
laßt  jugleid)  aud  einem  anbern  ©efdße  Äalfwajfer  Einzulaufen.  ÜÄan 
muß  hierbei  ©ebadjt  nehmen,  baß  bfoß  flareä  Äalfwaffer  in  2(nwen- 
bung  gebraut  unb  jebe  Trübung,  weldje  eine  Äalfmiltfy  oerurfadjt, 
oermieben  werbe,  93on  beiben  glüffigfeiten  nimmt  man  ungefähr 
gleite  S&eile.  Die  fcldtter  werben  nun  mit  reinem  SEBafier  gut  abge- 
fpülr,  bamit  aller  3nbigo,  ber  fid)  $wifd>en  benfelben  beftnbet,  erhal- 
ten werbe.  Die  glüffigfeit  wirb  nun,  mit  Äalfwaffer  oerfefct,  wieber 
in  bie  SRürjrfüpe  gelaffen.  i?at  bie  glüjfigfett  in  ber  SRür)rfüpe  bie 
4  bie)  5  BotL  vom  ©oben  angebrachte  Hbjug$ro£re  erreicht,  fo  öffnet 
man  biefe  unb  (rißt  bie  grün  geworbene  ©rü^e  in  einen  Meinen  i&ottid), 
in  welkem  0$  *«ne  auejjolj  oerfertigte  Drucfpumpe  beftnbet,  fließen. 
S0?it  biefer  Operation,  burc$  welche  bie  glüffigfeit  in  eine  dußerfl 
r)eftige  Bewegung  oerfejjt  wirb,  unb  bie  bewirft,  baß  ficfc  ber  3nbigo 
fcfcnell  abfegt  unb  eine  fernere  garbe  ert)dlt,  wirb  eine  &tunbe  fort« 
gefahren.  Sollte  fTd>  ju  viel  blauer  @d)a  um  bilben  unb  biefer  r)in- 
berlicf)  werben,  fo  fefct  man  einige  tropfen  Del  $u,  worauf  er  oer* 
fc&winbet.  Die  glüffigfeit  wirb  burd)  biefe  Operation ,  welche  juoor 
bunfelgelb,  flar  unb  völlig  burd>fi<fctig  war,  f$6n  grün  unb  unburaV 
fi*tig- 

Der  3nbigo,  welcher  ftc^  oon  bem  gelben  ^igment  gr6ßtentt)eil6 
getrennt  t)at,  fctjwebt  nur  nod)  mecfcanifd)  in  ber  glüffigfeit  uub  finft 
aümdlicfc  in  flehten  glocfen  &u  33oben.  9Äan  erfennt  bad  ©ebenen 
ber  Operation  burd)  eine  t/erauo'genommene  $robe.  ©enn  bie  3b 
fdjeibung  be«  3nbigod  mdr)renb  einer  t)atben  ®tunbe  niefot  erfolgen 
feilte,  fo  fefct  man  etwa«  äalfwajfer  $in$u  unb  fd£rt  einige  3eit  mit 
bem  ^pumptn  fort.  33ermittetjt  ber  9>umpe  wirb  nun  bie  glüffigfeit 
in  bie  9tü£rfüpe  gebracht;  man  oerfdjtießt  biefelbe  unb  laßt  ben  3U: 
bigo  ftcf>  fe(jen,  welc$ed  na$  7  bid  8  Ctunben  ber  gall  ift.  Die  oo(* 
lige  2tbfdjeibung  erfennt  man  baran ,  wenn  man  gleiche  $t)eile  ber 
über  bem  SBobenfajje  flet)enben  glüffigfeit  unb  Äalfwajfer  in  einer 
glafcfce  fcfcütteft,  wo  fi<&  bann  nur  ein  li^tgelber  mit  fleinen  3nbigo 
tbetlcfoeu  untermengter  söobenfafc  abreiben  barf.  Die  obenjre$enbe 
glüjfigfeit  wirb  nun  abgezogen ,  burd)  xäiu$  SBaffer  erfejt  unb  mit 
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bem  Bobenfafc  gut  bur<f>  einanber  gerührt.  3n  biefem  3uf)anbe  laßt 
manbad©an$e  6  bid8®tunben  fie&en.  2><efea  Huawafcr)en  ijl  nöt&ig, 
um  ben  3"bigo  von  ben  nodj  anfrdngenben  feilen  ber  erjten  8^lT»Sr 
feit  ju  befreien.  3e^t  faßt  man  bie  glüjfigfeit  vom  3nbigo  2Cnfa^e 
ablaufen,  bringt  ben  £a(*  in  einen  Bottid)/  in  welkem  berfelbe  noefy 
jweimal  mit  S85afl"cr  auagewafdjrn  wirb.  T)a&  lefcte  Huawafdjwajfer 
ijt  $mar  nur  febroaefc  gefärbt,  allein  ber  3ubigo  enthält  nod)  immer 
tfceila  gelbed  Pigment,  t&eild  Äafft&eilaVn.  Um  biefe  Beimengungen, 
welaV  ber  ©fite  M  3nbigoa  fcinberlid)  finb,  tyinwegjufcfcaffen,  wirb, 
^  nadjbem  olled  SBajfer  mitteljt  einea  ijebera  forgfdltig  ^inweggenom* 
men,  ber  S^bigobrufee  eine  &dure  (wo^u  man  außer  ®al$fdure  aud) 
jebe  reine  unb  flare  ^flanjeufdure  gebrauten  fann)  jufefct.  SHad) 
biefem  ©erfahren  wirb  nun  ber  Jnbigo  jum  oierten  9)?ale,  unb  wenn 
eö  not&ig  fein  follte,  jum  fünften  9J?ale  mit  frifaVm  SBaffer  auage- 
wafaVn.  £ie  3nbigobni$e  laßt  man  nun  in  ein  Meine«  £6ljerne« 
©efdß  laufen,  unb  wenn  fiefj  ber3nbtgo  barand  völlig  niebergefd)lagen 
|at,  fo  (aßt  man  ba3  SBajfer  ablaufen,  gießt  ben  Brei  in  flaaV  Ääft« 
cr)en,  beren  Bofcen  unD  unterer  %1}til  ber&eitenwanbe  buroVöaVrt  unb 
mit  grober  Ceinwanb  belegt  ul;  famtnelt  bie  abfließenbe  Brille,  fo 
lange  fte  nod>  garbetfceile  entfrdlt;  gießt,  fo  wie  bie  SWajfe  fiel)  fenft, 
me$r  3nbigobrei  nad>,  fcebt  ben  3»bigofud)en  uacb  Verlauf  von  10 
biö  12  Sagen  mit  ber  ?einwanb  fceraua  unb  oollenbet  baö  Srocfnen 
an  einem  warmen,  fdjattigen  Orte,  ber  einen  gehörigen  £uft£ug  £at. 

$aa  93erfa$ren,  ben  3nbigo  auö  bem  SGBaib  bar&ufteKen ,  naefy 
^ulenf  onip,  wefcf)er  vor  einriß  feine  9Wet£obe  befaunt  ge* 
maaV,  weidjt  nietyt  wefenflicr)  von  biefer  £arjiellung  ab.  Äulen* 
f  amp  wenbet  nur  flatt  ber  frorfenenbie  frifdjen  Blatter  bea  ©aiba  an. 

Dad  93erfa£ren  ton  $avie  unb  ©reffet  ju  SRouen  befreit 
in  golgenbem:  ^ie  geben  ju  1000  Steilen  frifd)er  Sßatbblätter  5000 
%fytiU  falted  glußwaffer,  bringen  bie  geivafcf>enen  Blatter  vorder  in 
einen  f  upfernen  Steffel  unb  werfen  fte  mit  ber  £anb  £erum ,  tamit  fte 
nidjt  auf  einem  Ä lumpen  fangen  bleiben,  giinf  Zentimeter  unterhalb 
berOberfläaV  ber  giüflfigfeit  fangen  p*  bie  Bläter  mitteljt  einea  gärbe* 
fled)ttverfa  auf,  welaV*  fte  an  vier  fleinen  Jpenfeln  an  ben  Äeffel  be< 
fefligt  Ratten.  2>aa  ©an$e  würbe  12  ®tunben  lang  in  biefem  3«^ 
flanbe  gelaffen.  fHacr)  biefer  3eit  war  bie  glilffigfeit  leid)t  bräunlich 
grün  gefärbt.  3*&*  unterhielten  fte  wieber  ring«  um  bad  Bab  einen 
Reißen  ^uftjlrom,  fo,  baß  baaBab  ftetdauf  22  bt6  25  ©rabm.SBdrme 
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jtanb.  ©aburch  würbe  bte  ©dbrung  oollenbet  unb  nach  fectjö  $agen 
hatte  bad  »ab  eine  grünlich  blaue  garbe  angenommen.  2iuf  ber  Ober» 
fldc^e  erblicften  (ie  jefct  Olafen  oon  oerfchiebenen  garben,  weiß,  bim= 
melblau,  in'dblau  u.  f.  w.,  unb  ed  bilbete  ficr)  eine  £aut  uon  rupfer- 
blauer  garbe,  welche  bie  Oberfläche  bed  lobend  größtenlt)eild  bebecfte. 
©er  gdrberforb  fc(bf)  fuchte  mit  ©ewalt  empor$uf1etgen ,  wegen  bc$ 
heftigen  ©rabed  ber  ®dt)rung. 

Um  bad  »ab  $u  probiren  gießt  man  jwei  Cdjfel  voll  baoon  in 
ein  ©lad  unb  fugt  eben  fo  uiel  Äalfwajfer  Jinju.  3nbem  bieglüjfig- 
feit  augenblicflich  eine  grüne  garbe  annimmt/  fo  ru&rt  man  fie  um 
unb  laßt  fte  ftch  fe£en,  wo  fid)  in  fttrjer  3eit  ein  bfauer  9Weberf$faj} 
bilbet,  unb  bte  glujfigfeit  gelblich  grun  jurilcf  bleibt,  ©iefed  probiren 
erneuert  man  jebe  halbe  ®tunbe,  fo  lange  bid  ber  9?ieberfchlag  an 
Dualität  unb  ^Quantität  zugenommen  r)at.  2lber  nie  barf  biefe  herauf 
genommene  heißer  atd  22  bid  25  ©r.  SR.  fein,  weil  fte  fonß  leicht  eine 
gelbliche  garbe  annehmen  würbe.  3eigt  bie  Oberfläche  beö93abe«  einen 
grünlich  bläulichen  SRieberfchlag,  unb  jfl  fte  mit  einem  fupferfarbigen 
ipdutchen  bebecft,  haben  bie  burd)  bad  ©ähren  entfianbenen  Cuftblafen 
eine  blaue  garbe/  unb  jeigt  bte  mit  ber  glujfigfeit  unb  Äalfwajfer  in 
bem  ©lafe  gemachte  9>robe  einen  ßarfen,  lebhaften  blauen  lieber* 
fchlag,  fo  muß  man,  um  bad  »ab  ablaffen  ju  fönnen,  eine  gleich  große 
Ouantität  Äalfwaffer  hinzufügen,  unb  bad©anje  wohl  umrühren.  <*d 
bilbet  (icr)  jejjt  ein  himmelblauer  ©chaum,  welker  jlufenweife  immer 
bunfler  wirb,  ©ie  burcr)  biefe  Operation  erhaltene  3nbigomenge,  fo 
wie  feine  ©ute  r)dngt  oon  bem  ©rabe  ber  ©dr)rung  ab-  2J?an  muß  fie 
nämlich  jur  rechten  3eit  aufhören  lajTen,  bad  »ab  im  gehörigen  Äugen* 
blief  abzapfen  unb  ben  »obenfafc  (ich  fejjen  (äffen. 

3n  ben  im  3a£r  1808  gu  £ottwt|j  unb  ißorne  in  Öchle- 
ften  befranbenen  SBaibinbigo^gabrifen,  welche  jeboch  nach  bem  unwll' 
fommenen  alten  ©erfahren  mit  frifcr)en  Saibbldttern  arbeiteten,  würbe 
auf  nachftel)enbe  SBeife  »erfahren.  3"  jebe  (Sinlegebutre,  150  (Simer 
Snjalt  faffenb,  würben  7  (Zentner  frifeheSaibblatter  gebracht,  weldje 
4  9>funb  troefenen  3"bigo  geben.  ©ie  3eit  oom  (Einlegen  bid  $ur 
oollenbeten  ©dt)rung  war  30  ©tunben.  ©ie  2(tbeit  nimmt  im  3"» 
ihren  Anfang  unb  bauert  bid  <£nbe  ©epfember  unaudgefefrt  fort,  in 
welcher  3eit  78,3/3o  »litten  »erarbeitet  würben,  bie  einen  Ertrag  m 
292  ^funb  troefenen  3nbigo  lieferten. 

©ie  gabrif  in  jtotttvt^  hatte  12,  bie  ju  »orne  16  (Jinlegebüt- 
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ten,  beibe  fonnten  alfo  in  ben  brei  &etrteb«monaten  8176  *pfunb 
3nbigo  liefern  2)ie  3*i*  jum  $rocfnen  ijt  ni*t  mitgerechnet,  bagu 
t£r  feine  Arbeiter  nätyigfinb.  3u  obigen  8176$funo  flnb  24,308  (Eenr* 
ner  frifdje  SSBatbbfdtter  nötfjig. 

3n  ber  gabrif  ju  äottwifr  $at  man  bie  »emerfung  gema*f, 
bafh'n  ter  9utte,  nacktem  ber  3"bigo  niebergefcfclagen  ift,  oft  ein 
uriuartiger  ©eru*  rntflr^t.  £er  3"bigo  wirb  wieber  aufgrlöjt  unb 
ed  oerfdjwinbet  bie  garbe  bei  ber  Tlmmoniafbilbung.  ÜÄon  fefct  Calj« 
fäure  $u,  welche  ftd^  mit  bem  Ammoniaf  gu  ®alraiaf  oerbinbet  unb 
ten  3nbigo  wieber  blau  fallt. 

Oft  gerdt£  ber  3nbigo  au*  in  gdulnifj,  wo  er  einen  üblen 
©eru*  annimmt  unb  ftc^  mit  einer  JJaut  überjie$t.  tiefem  fu*te 
man  in  Äottwifc  ju  begegnen,  intern  man  tem  tiefen  $obenfa£  etwa« 
@aljfdure  beimif*te,  fo,  bafs  biefe  nur  f*wa*  oor$errf*te ,  unb 
i£n  bann  auf  biegiltrirbeutel  braute.  @o  £dft  er  fi*  mehrere  3Bo*en 
an  einem  feu*Qn  Orte  o&ne  ju  f*immeln.  3«  tem  bereit«  auf  3n< 
bigo  benu£ren  SBaib  foll  fi*  bur*  ©d&rung  wieber  3nbigo  bilben, 
unb  er  bann  no*  al«  gewo^nlidjer  23aib  benufct  werben  fönnen.  £ie 
fo  bereiteten  SBaiDfugeln  werben  na*  dfyaptal  um  ein  drittel 
wohlfeiler  gefauft,  al«  bie  gewo$nli*en  SBaibfugeln. 

£ie  bejle  Art  ben  Snbigo  au«  ber  SEBaibpflanje  barjufleOfen, 
wirb  übrigen«  immer  biefe  bleiben ,  baf  man  bie  Blatter  bei  (roefe' 
nem  ©etter  jur  %t\t,  wo  |re  oollfommen  au«gewa*fen  ftnb,  unb  an* 
fangen  gelb  ju  werben ,  einfammelt,  an  ber  Üuft  troef nen  läjjt  unb  in 
ter  ©d&rung«fufe  bejubelt.  3n  tiefer  werben  jie  mit  Satten  ober 
steinen  bef*wert,  bumit  fle  ni*t  ju  fejr  in  bie  i?ö£e  fteigen,  unb 
mit  SBajfer  ubergoffen,  fo  baß  biefe«  fie  einige  Soll  §cd)  bebeeft. 
Da«  SOBaffer  muß  12  bi«  15  ©rab  W.  warm  fein.  3(1  ba«  ni*t  ber 
Sali,  fo  ocrmif*t  man  e«  mit  Reigern  SBaffer  ju  bem  beinerften 
©rabe.  Daöfelbe  i(t  atid>  nötyig,  wenn  bie  Temperatur  ber  Jltmofp^dre 
gering  ifi,  weil  fonfl  bie  ©d&rung  $u  (angfant  oor  ft*  ge$t.  3n  bie« 
fem  gaü*e  ijt  e«  au*  gut,  wenn  bie  Arbeit  an  einem  bebeeften  Orte 
oorgenommen  werben  fann. 

2Bä&renb  ber  ©dfcrung  entwicfeln  ftd^  oiele  Cuftblafen,  bie 
gliljfigfeit  wirb  gelb  Ii*  unb  fpdter  gelb*  grün,  ©obafb  ft* 
regenbogenartige  garben  geigen  unb  fie  me&r  bunfelgrün  wirb,  wer- 
*e«bei  warmer  Witterung  fi*  oftf*on  in  12  ©tunben,  bei  falter  |in« 
gegen  erfl  na*  mehreren  iagen  jeigt,  Idft  man  fie  in  bie  SRityrfupe 


Digitized  by  Google 


526 

ab,  ba  bor  garbefloff  bttrch  $u  lange  ©d^rung  jerfe  fct  wirb,  gtefjt  ja 
i£r  Äalfwaffer,  bid  t^re  Sorbe  gang  bunfelgrün  wirb/  wofür  ungefähr 
ein  drittel  ber  glüjfigfeit  Äalfwajfer  benötigt  wirb,  unb  fd>!ä^t  fie 
bann  eine  Viertel«  bid  $wei  Stunben  gut,  bi$  eine  blaue  garb« 
entfielt/  lagt  biefe  fich  &u  SÖoben  fefcen,  gießt  bie  gliiffigf  eit  ab, 
wdfcbt  ben  SÖobenfaJ  auö,  bringt  it)n  auf  Seihtücher,  trocfnet  i£n 
bei  20  bid  30  ©rab  91.  SGBdrme  ab,  brücft  i$n  oor  bem  wolligen  $rocf en- 
terben etwad,  bfltnit  er  feiler  wirb,  unb  fcfrneibet  i$n  in  länglich 
oierecfige  Stücfe. 

Der  ©egenflanb,  3»bigo  aud  bem  SBBaib  $u  jie&en,  befd^äftigtr 
jur  3*t*  ber  (Eontincntalfperre  noch  mehrere  onbere  oerbienflooüt 
Scanner,  au*  beren  «Hefultaten  mit  ben  bereite*  früher  befannten  ftd) 
golgenbeS  ergibt:  Die  Spenge  3"bigo,  welche  aud  bem  SEBatt>  err)al 
ten  wirb/  ijl  fc^r  oerfchieben,  je  nach  ber  SEBitterung  be$  3a^red, 
bem  Hilter  ber  ^flanje,  ber  angewanbten  93erfa£rung6art  unb  je  na*, 
bem  mau  ben  3nbige  met)r  ober  weniger  rein  abgerieben  fcat.  3a 
warmen ,  troefenen  Bommern  erhalt  man  eine  reichlichere  Quantität, 
Min  fügten,  feuchten,  eben  fo  in  Reißen  Sänbern.  ©ehörig  audge- 
wachfene  qpflanjen  geben  me$r  unb  bejfere  SOBaare,  als  überreife  unb 
junge.  Der  in  najfen  Jahren  gebaute  SBaib  liefert  einen  Snbigo  i?on 
wenig  ©lan$,  beffen  garbr  nicht  tief  ijl.  Daö  auszeichnete  3<*&f  1811 
lieferte  einen  3n&t30  aud  bem  SBaiDe,  ber  bem  bejlen  ofl*  unb  roefl« 
inbifchen  an  bie  (Seite  gejlellt  werben  fonnte. 

$?an  fann  im  Allgemeinen  annehmen ,  baß  100  9>funb  frtfeh* 
SBaibblatter  in  füllen  Sommern  6  bid  8,  unb  in  gan$  feigen  20  £ot$ 
Snbigo  geben.  tÖSenn  man  8  Cot£  2ludbeute  rechnet;  fo  würbe  ber 
SD?agbeburger  borgen  oon  180  Ouabrat*  SRut&cn  80  <pfunb  Snbigt 
liefern,  ba  ein  fotefcer  in  brei  Schnitten  86,000  $funb  ober  527  (£ent 
ner  frifche  glatter,  ober  50  Rentner  troefenen  garberwaib  liefert. 

&u$(enfamp  erhielt  aud  100  $funb  Düringer  S&ßatb  6  bi$ 
8  2otf)  3nfcigo,  ber  bem  oon  St.  Domingo  nicht  oiel  nachflanb. 
©e^len  erhielt  oon  3n9oljläbter  Glattem  im  naßfalten  Sommer  1811 
6  £ot$,  ber  (ich  jum  bejlen  inbifchen,  t)inficbtlich  feiner  färbenben 
Äraft  wie  4  ju  7  oert)ielt. 

3n  bem  oom  ©rafen  Suffi  an  Napoleon  erjlatteten  »erichr 
über  ben  betrag  beö  dentnerö  SßBaibbldtter,  werben  8  Cotfc  fet)r  fetner 
Snbigo  angenommen ,  ber  eben  fo  fchön  ijl  als  ber  bengalifche.  QDu^ 
maurin  erhielt  au*  bem  Rentner  Blatter  fafl  10  ?ot£  3n£tg*. 


Digitized  by  Google 


S27 

(B  a  i  1 1  a  r  b  erlieft  im  Departement  ber  ©aronnr  vom  borgen  200  d<nt» 
tier  Sftarfgewidjt  SBaibblätter,  wovon  berCEentner  16  CotbSnbigogab. 

92<id)  Srommfiborff  t|)  bad  ijöchfle/  maO  ein  Zentner  frtfd^e 
Sffiaibblatter  in  Düringen  liefert/  20  £otb  3nbigo,  wenn  bie  mt> 
rerung  fe$r  gut  unb  ber  Pommer  fceifj  gewefen  ifh  3m  3a$re  181  i 
erhielt  man  in  granfreich  ebenfalls  20  Cotfr  Snbigo  au*  einem  &nt* 
ner  frifeben  SBaibbldttern. 

SHacb  £e((ot  liefern  4  ^>funt>  (&uatimal0'3nbigo  eben  fo  viel 
Barbe  ald  210  3>funb  geballter  SBaiD  von  Hlbo.  3u  Cuierd  in  $iemont 
nehmen  bie  gärber  an,  bafj  800  $funb  gut  bereitete  SGBaibfucben 
eben  fo  viel  garbe  geben ,  ald  6  »pfunb  bed  bellen  3nb>god.  Diefe« 
<8er&altni|j  wirb  aber  fdjon  bureb  G^aptal  ald  übertrieben  ange* 
nomiuen.  SHecbnet  man  in  100  $funo  SQBaibbfdtter  5  Unjen  3nbig0/ 
fo  ftnb  15  $)funo  Snbigo  fo  viel  wertfr,  a(6  2625  $funb  2?aibfu* 
geln,  ober  7875  $funb  £Batbblatter.  £er  3"bigo  &ätte  bemnad) 
175  Sfial  fo  viel  farbenoe  Äraft  a(*  gleiche!  Saibfugeln. 

SBenn  Übrigend  Die  SBaibfugeln  raffinirt  jtnb,  fann  man  eben 
fo  gut  blau  Damit  färben  SRajari  tn  fcurin  färbte  bamit  in  ©e-- 
genwart  ber  Wabemie » OTitglieber  fo  fchon,  wie  mit  bengaliföem 
3»bigo. 

£ie  SÖaibfüpe  unb  gü^rung  berfelben. 

Unter  allen  Snbigoblaufüpen  ij)  bie  SBaibfüpe  bie  verwicfeltile. 
®ie  erforbert  in  tyrer  fcrfranblung  bie  größte  ©orgfalt  unb  ©efdjicf* 
liebfeit.  2)ie  ©chwierigfeit  befielt  weniger  im  tfnfejen  ber  Äüpe  ala 
im  gortbetrtebe  i^rer  gii^rung,  weil  iu  bem  93?a^e  ald  barauO  gefärbt 
wirb/  fle  (ich  immer  me^r  verankert,  3"bigotin  verliert  unb  burch 
3ufpeife  bie  glüjfigfeit  ebenfalls  ©eränberung  erleitet/  benn  je  me&r 
naebgefpeijt  wirb/  um  fo  me(r  entfernt  (ich  bie  glüffigfeit  von  i^rem 
anfänglichen  3ujtaube/  fo  baß  ed  immer  febwieriger  wirb,  jte  jtetO 
in  gleich  guter  »efebaffen^eit  $u  erhalten.  (Sd  fft  biefeö  auch  Urfacbe/ 
weswegen  man  in  einerlange  geführten  alten  SBaibfüpe  fein  fdjoneö 
Reiter  blau  färben  fann/  weichet  immer  nur  mit  einem  jlarfen 
0tich  ind  ga^lgraue  erfebrint. 

3e  langer  aud  einer  SBaibfüpe  gefärbt  wirb,  um  fo  mehr  ver* 
großem  ftd)  bie  angebeuteten  ^cbwierigfeiten/  weß^alb  jefet  auch  bie 
intelligenteilen  unb  gefebtefteften  Schönfärber  bie  Sauer  ijrer  SBaib* 
füpe  nicht  über  6  SBochen  bis  6  Monate  ju  erhalten  fuchen,  foubern 


Digitized  by  Google 


528 


fie  audfdrben,  hernach  wegfchütten  unb  für  ben  fernem  fcebarf  eine 
gang  fnfdje  Äüpe  aufe£en. 

Um  eine  gute  ÄBaibfüpe  anjufefcen ,  wirb  folgenbermafien  oer* 
fahren.  »Die  Äüpe,  in  ber  man  bie  fdrbenbe  glüjfigfeit  bereitet,  ifi 
gewöhnlich  8  8US  tief  unb  6  gng  weit/  unb  fagt  500  (Simer  ober 
6000  berliner  Ouart  SB  äff  er.  3n  mehreren  äBerFftdtten  ift  fie  gang 
von  äupfer,  um  folche  burcr>  geuer  erwärmen  gu  fönnen;  aud)  jlirt 
tu  einigen  gärbereien  bie  Aüpen  blog  von  i*>ol$ ,  unb  bie  glüjfigfeit 
erwärmt  man  in  einem  befonbern  Äeflel,  fie  wirb  bureh  SRinnen  in 
ben  Äejfel  unb  eben  fo  aud  biefem  in  bie  Äüpe  wieber  jurücfgebraaU 
Die  (Erwärmung  ber  SBaibfüpe  geflieht  nad)  unferer  Anficht  am  ein: 
fachten  unb  bejten  burch  SBafferbdmpfe  mittelft  eined  Dampfapporat*. 

Die  &nfd$e  jur  SBaibfupe  weisen  in  quantitativer  jpinftcfjt  in 
verfchiebenen  gdrbereien  wefentlicf)  von  einanber  ab ;  wir  wallen  t)iet 
Dasjenige  ©erfahren,  bejfen  fid)  ßermbjidbt  bebient,  unb  bad 
wir  au*  (Erfahrung  fm  ©ropen  in  einer  audgejeichneten  gdrberei  ol« 
bewahrt  beobachtet  haben.  Die  nach  obiger  ©röjje  eingerichtete  Äilpe 
wirb  bie)  4  3oll  vom  SRanbe,  welche  leer  bleiben,  mit  reinem  gluf- 
wajfer  gefüllt:  man  bringt  hierauf  200  $funb  guten  verfeinerten 
SBaiD,  12Va  ^funb  Ärapp  unb  12'/»  $funb  2Bei$enrTeie  hinein, 
rü^rt  alles  recht  wo£l  unter  einanber,  betft  bie  Äüpe  $u,  macht  geuer 
barunter  unb  laßt  bie  Temperatur  ber  glüjfigfeit  nach  unb  nach  auf 
75  ®rab  K.  heranfommen,  wdk)renb  welcher  3eit  bie  OTaffe  einige 
9D?ale  umgerührt  wirb,  um  i&re  Temperatur  gleichförmig  ju  machen. 
3*b*  gibt  man  12%  $funb  aufe)  geinfre  mit  Sfcajfer  abgeriebenen 
3nbigo  uebft  6l/4  $funb  ^ottafche  unb  3'/«  9>funb  frifch  gebrannten 
Äalf  l)in$u,  rü^rt  allee)  wo£l  unter  einanber/  becft  bie  Äüpe  mit 
einem  hölzernen  Detfel  unb  mit  wollenen  Tüchern  ju,  uno  läfjtjte 
brei  ^tunoen  fang  ru£en,  wobei  i£re  Temperatur  ftete}  auf  75  ©raöSK. 
erhalten  werben  muß.  Wach  brei  ©tunben  wirb  jutn  ^weiten  Wale 
umgerührt,  unb  nach  abermaligen  brei  ©tunben  wirb  jte  jum  &rit- 
ten  Wale  umgerührt,  unb  bad  Umrühren  jebee)  2Bal  wenigen« 
10  SRitmten  lang  fortgefejjt. 

SHeun  @tunben  von  bem  3^ tpunfte  an,  in  welchem  ber  3n&'9° 
in  ber  Äüpe  aiigefommen  unb  folche  juiu  britten  SWale  umgerührt 
worben  ijt,  wirb  ber  <2>fa£l  (ein  ®treifcr/en  ©chafwoUtuch)  eingefe^t 
unb  nach  einer  ©tunbe  herausgezogen.  3f*  alle*  in  gutem  3uf)anbe; 
fo  wirb  man  bemerFen,  bap  folcher  nach  bem  SJerlüften  ein  wenig 
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grünt,  bevor  berfelbe  fid)  in  2Mau  umdnbert.  $)?an  rührt  nun  bie 
Äupe  wieber  um,  fefct  einen  neuen  @tat)l  unb  wieberholt  bod Umrüh- 
ren unb  eto&ffe&en  von  brei  gu  brei  ©tnnben  fo  oft,  biö  ber  @tajl 
gelbgrün  ^erouefommt  unb  ft*  nach  einigen  ©Knuten  in  ein  gute« 
0)?irteCbfott  umanbert. 

91un  werben  ber  Äüpe  12%  <pfunt>  gebrannter  Äalf  zugegeben, 
ber  vorder  mit  fo  oiel  SBaffer  angefprengt  worben  ift,  baf?  er  in  $u(* 
oer  j  er  fallt,  unb  alle*  wirb  wohl  unter  einanber  gerührt.  Sftad)  einer 
©tunbe  wirb  ein  neuer  ®ra£I  gefe&t  unb  in  einer  ©tunbe  heraufge- 
zogen; er  grünet  je$t  weniger  ftarf  o(a  oor^er  unb  nimmt  nach  bem 
93crgrünen  ein  ^ellered  Blau  au.  Sollte  ber  Unterfcfcieb  $u  auffaüenb 
fein,  fo  wirb  bie  Äüpe,  ohne  Äalf  iu^ufe^en,  nod)ma(6  umgerührt 
unb  bann  fo  Tange  in  9tu£e  gelaffen,  bid  ein  bunfleref  9Mau  am  h*r* 
auäfommenben  @tahl  wahrgenommen  wirb.  3jt  aber  ber  @ta$(  beim 
erflen  JJerauf  nehmen  gleich  fo  bunfef  wie  oor^er,  fo  befommt  bte 
Süpe  auf«  9?eue  6%  <£funb  Äalf ;  man  rührt  fte  bamit  um  unb  lafjt 
fte  eine  ©tunbe  fang  ruhen,  worauf  abermals  ein  neuer  @ta$f  gefegt 
wirb.  SWad)  einer  gleiten  3)?et$obe  gibt  man  ihr  von  ®tunbe  ju 
^tunbe  noch  zum  britten,  (um  oierteu  unb  zum  fünften  Wale,  jebeö 
Wal  6%  q>funb  gut  gebrannten  Äalf.  Die  glüjfigfeit  in  ber  Äripe, 
welche  oort)er  Dnnfel  olioengriin  war,  nimmt  je£t  eine  mehr  heOgrüne 
ftarbe  an,  fo  mie.jidj  auf  ihrer  Oberfläche  blaue  »lumen  erzeugen, 
itnb  ihr  @erud>  ift  weniger  jtarf  ald  oorjer.  €in  in  bie  Äüpe  gefefc* 
ter  @ta^l  fommt  nun  nad>  einer  0tunbe  gradgrün  gerauft  unb  be* 
^ält  btefed  ©run  ein  paar  Minuten  lang  an  ber  üuft,  beoor  folc^eö 
inf  Blaue  übergebt.  Die  Äüpe  ift  in  biefem  Sujtanbe  oäUig  prange 
fommen  unb  getieft/  mit  bem  färben  barin  ben  Anfang  ju  machen. 
Um  alle  jene  (Erlernungen  genau  wahrnehmen  zu  fdnnen,  ift  ef  gut, 
wenn  bie  flnftellung  einer  Äupe  fo  geleitet  wirb,  baf  gegen  Anbruch 
l>eö  £aged  ber  erfle  @tahl  gefegt  Werben  fann,  weil  bann  ber  ganze 
$ag  &ur  Beurteilung  ber  groben  übrig  bleibt  Senn  bie  Äüpe  her* 
angekommen  ift  unb  gut  fleht,  nämlich:  wenn  fte  zulegt  bie  befefcriebe-- 
nen  (gigenfehafren  bejifct ,  fo  fann  man  mit  bem  Auffärben  in  berfel- 
ben  ben  Anfang  machen.  $3BtH  man  blofj  glocf  wolle  barin  färben ,  fo 
wirb  über  bie  Srift  ein  Wefr  gefpannt,  baf  mitteljl  einer  über  ber 
Äüpe  angebrachten  «Kolle  heraufgezogen  werben  fann.  3n  biefef  9?efc 
wirb  bie  oorher  wohl  burchgenefcte  ®olle  gebracht,  80  Minuten  lang 
in  ber  Äüpe  gut  herumgearbeitet,  bann  mit  bem  SWefce  heraufgezogen 
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unb  verfugt/  ivorauf  fte  wieber  tu  bte  Äupe  gebracht  unb  btefe  Dpe* 
ration  brei  tJWoI  hinter  einanber  wieber£olt  wirb.  Sollte  aber  bie 
glüjfigfeit  in  t>er  Äüpe  ober  bera  brüten  2iu6färben  ju  trübe  gewor* 
ben  fein,fo  wirb  fte  aufgerührt,  berfelben  nad)  Srforberniß  6%<pfunb 
Äalf  gegeben  unb  nad>  einer  anbert&albjhtnbigen  «Kufce  bad  gärbro 
fp  oft  erneuert,  btd  bie  verlangte  ©tfcattirung  freroorgefornmen  i). 

Sollen  $üd)er  ober  andere  gewebte  wollene  3<uge  in  brr 
SGBaibfüpe  auögefärbt  werben ,  fo  bläuet  man  fie  baö  erjie  SWal 
3  btd  4  @tunben  Oirtter  einanber.  hierauf  wirb  bie  Äüpe  aufge» 
rü&rt,  mit  6%  $f«»b  Äalf  gefpei|l  unb  nad)  einer  iweitfünbigen 
«Ku£e  bad  Mbl.iuen  fortgefefct.  J?at  man  anbere  mit  verriebenen 
Q3ei$en  angefotieue  3euge  iu  ber  Äupe  abgebläut,  bie  ju  ®run 
ooer  ©iofett  betlimuit  flnb,  fo  muß  bie  Äilpe  nad>&er  immer  etwad 
jrdrfern  3uft)&  von  Äalf  befommen,  weil  bie  in  jenen  3™  9™  to* 
publiken  Saljt^eile  bie  Aüpe  fonjl  leidet  neutraliftren. 

3ft  bie  Äüpe  red)t  gut  unb  regelmäßig  be^anbeft  warben,  fo 
änbert  foldje  nad)  einiger  3eit  i&re  biöjerige  grüne  garbe  in  eiae 
gelbe  um  ;  beim  aufrühren  berfelben  bilben  ficfc  bie  fünften  Klip 
men  unb  blauen  2lbern  unb  bie  Äüpe  £at  nun  tyreu  m6gli4>jieii 
@rab  ber  33oUfommen$e!t  erhalten ;  aber  gerabe  biefer  3*ttpunft 
ifl  aua)  ber  gefäfcrlidjjte  für  fte,  beim  fie  iß  jejjt  inr^r  a(6  in 
einem  anbern  3ujraube  ber  93erberbniß  unterworfen.  £>er  erjle  3u* 
fall,  welker  eine  «uipe  treffen  fann,  bej!e$t  im  Cc&arf*  ober 
@d)War$werben  berfelben.  3ftan  erftnnt  biefeS  baran,  wenn  bie 
vorder  in  gutem  Stanbe  befiublic&e  Äüpe  nun  eine  fdjwarje  garbe 
annimmt;  wenn  bie  blauen  Bibern  unb  Blumen  verfcbwunben  ftab, 
wenn  t^r  flüchtiger,  ftedjenber  ammoniafalifctyer  <$erud)  verfd}i*in' 
bet ,  ein  füßlidjcr  (Serud)  feine  Stelle  einnimmt  unb  eiu  (>ineinge< 
fester  £ta£l  nun  t)fUafd)c}r<ui  ^eraudfommt.  £ad  ®d)arf*  ober 
£cfcwar$werben  ber  Äüpe  ijr,  wie  wir  weiterhin  fejien  werben, 
gemeiniglid)  auf  ein  Uchrmaß  von  Äalf  gegrünbet. 

Der  jweite  3ufatl,  weldjem  bie  Äüpe  unterworfen  fein  fann, 
befielt  im  &urd)gt'$eu  berfelben ;  mau  erfennt  fo(d)ed  baran ,  bajj 
bie  glüfligfeit  eine  rot^lic^e  ober  fahlgelbe  garbe  aunimmt,  baj? 
ber  am  Sfcoben  liegenbe S&rei  fieb  emporhebt,  baß  bie  %(umen  ber 
Äüpe  ficfe  verlieren,  beim  ?fufrü£ren  berfelben  ein  weißer  0d)aom 
gebilbet  wirb,  ber  foglrid)  unter  einem  fdjwacfcen  ©eräufdje  ver» 
fdjwinbet,  unb  baß  an  ber  Stelle  bed  flüd)tigen  ammoniafalifeben 
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ein  unlttbli$er  flinfenber  ©erucfc  jum  93orf<ftein  fommr.  €in  (in' 
eiugefefcfer  £ta£l  fommt  nach  einer  ®tunbe  rot^Itc^'tvr ,  beina&e 
nanfingfarbig  t)eraud,  unb  ritt  hinein  gelangte*  Mattet  <§tucfd)en 
Sud)  (5er  SBädjter)  verliert  feine  blaue  garbe,  unb  bie  Äüpe  be* 
findet  jid)  nun  im  ®tanbe  ber  gäiilnifj.  £>iefed  &itrcf)ge(>en  bor 
Äilpe  bezeichnet  einen  Langel  an  Äalf. 

(Sd  £aben  unter  flubern,  vorzüglich  b'Sdjonval  unb  ipeg« 
mann  viele  unb  intereffante  93erfud)e  über  ben  franfen  3«fUn&  ber 
«SBaibfüpe  angebellt ,  unb  foldje  in  ben  oerfd)iebenen  q>erioöen  ijrcr 
93erbeflerung  beobachtet.  t)te  «Kofuftare  t'^rer  SMobachtungeu  unb  bie 
beö  ?e$tern  indbefonbere,  befreien  in  golgeuDem :  SBenn  mau  in  eine 
beut  @chivarjwerben  )td)  nä^renbe  Äiipe  Den  @ta£l  fefct  /  fo  fommt 
felbiger  blaugrau  fjerauo.  ©tc^et  foldje  vcUt'9  fd)ivar$,  fo  $eigt  ber 
©ta^l  eine  belle,  grunlid>graue  gorbe.  SBirb  bie  f<htvar$fte£enbe 
£üpe  er£ü)t,  unb  berfelben  ein  3"fa&  von  Ärapp  unb  Äleie  gegeben, 
fo  fommt  ber  ©ta&I  bunfelgraugrün  beraud.  SBirb  jenes  jum  jwei' 
ten  95?ale  tvieberbelt,  fo  zeichnet  ftd^  ber  @ta&l  burd)  eine  (eile, 
bläulicbgraue  garbe  aue).  SBirb  bie  Äüpe  nad)  biefem  ^weiten  3"' 
fafce  acht  @tunben  lang  in  9tu$e  gelajfeu,  unb  iväbrenb  biefer  3*it 
von  Drei  Stunben  $u  Drei  @tunben  einmal  umgerührt,  fo  fommt  ber 
@ta^l  mattblau  baraud  £eroor.  SBirb  Der  Äüpe  in  biefem  3uflanbe 
ein  3ufa{&  von  3nbigo,  von  Ärapp  unb  von  Äleie  gegeben,  unb  folche 
jwolf  «Stunben  in  Miifyc  gefaffen,  fo  fommt  Der  ®tabl  fcfcön  ^etlblau 
gefärbt  &um  93orfd)ein.  SBirb  bie  Äüpe  nad)  12  ®tunben  erwärmt, 
fo  fommt  ber  @ta(I  in  einem  bunfeln  90?itulblau  barauä  tyervor,  unb 
nach  einem  3*itraume  von  7  bi£8  ©tunben  $eigt  berfelbe  bie  fdjönfle 
unb  fattefle  blaue  garbe. 

©irb  ber  @ta&l  in  eine  bem  X>urchgebrn  nafce  brfinbliche  Äüp 
furj  $uvor  gefegt,  e$e  bie felbe  völlig  burchgegangen  ijt,  fo  fommt 
felbiger  grünlichgrau  batauü  baver.  3fl  Die  Äupe  völlig  Durchgr* 
gangen,  fo  erfdjeint  ber  i)imin$e{f$te  &tafy\  nanfingfarbig.  SBirb 
berfeiben  ein  3ufa|  von  Äalf  gegeben,  unb  fie  blerfluf  <*b'!M>  fo 
fommt  ber  ©ta^l  grüngrau  b^or.  SEBirb  i£r  ein  größerer  3»fa& 
oon  Äalf  gegeben,  unb  fie  herauf  erbifct,  fo  erfdjeint  ber  ®tafcl 
grünlidjblau.  SÖirb  bie  Äupe  in  biefem  3uftanbe  bloß  einmal  auf-- 
gerüfcrt,  unb  bann  ber  <3ta$l  eingefefct,  fo  fommt  felbiger  mattblau 
baraud  fjervor.  ©ibt  mau  ber  Äüpe  einen  3«fa$  oon  3"bigo,  oon 
Ärapp  unb  0011  Äleie,  unb  wirb  fofehe  erwärmt,  fo  erfc^etitt  ber 

S4* 


Digitized 


r)erouefouimenbe  ®rar)f  f)et!b(au.  Äirb  fte  naefc  einem  3ettraume 
oon  12  ® (unten  wieber  erwärmt,  fo  fommt  Oer  @>tar)l  etwae  bunf- 
ler  blau  Daraue  f)eroor.  SEBtrb  naef)  24  @tunben  übermale  erwärmt, 
fo  fommt  nun  ber  @tat}[  oon  einem  fdjönen,  bunfefn  unb  fatten 
$Hau  baraue  f)eroor,  unb  bie  Aiipe  ifl  ooHfommen  wieber  f)ergefieflt. 

3Benn  ber  Sßaibfupe  beim  Xnfe^en  ^pottafcr)e  $ugefe(>t  wirb, 
fo  ijr  bae  93erf)äftni|i  folgenbee:  100  <pfunb  g&aib,  8  $funb  3n* 
bigo,  4  bie  5  q>funb  2Bei>nfreif,  4  $funb  Ärapp,  3  ^funb  foü- 
afcfje,  3  $>fiinb  Aalf,  2000  bie  2700  $fuub  ©affer. 

3n  früheren  3eifen  fefcfe  man  ale  ©äf)rungemittel  ber  SBoi> 
fupe  auef)  SSauabfub  bei,  ben  man  fpäter  aber  gan$  meggelajfen  r;at. 

9?acf>  *0 1 1  a  I  i  e  wirb  eine  gute  SBaiöfupe  auf  fotgenbe  SGBeife 
angefe&t :  9)?an  er^t^t  in  einem  Steffel  5760  9>funb  SBajfer  bie  (uro 
Aocfjen,  bringt  bae  fiebrige  SGBajfer  in  bie  f)6f$erne  ober  fupferne 
Aupe,  riit)rt  150  $funb  in  SBajfer  geweiften  oerfleinerten  SEBaib 
unb  12  g>funb  fein  gemaf>fenen  3nbigo  ein,  (freut  auf  bie  Oberfläche 
6  <jßfunb  gepulverten  Arapp,  4  9>funb  au  ber  Cuft  verfallenen  Aalf 
unb  '/4  $>funb  Äffte,  beeft  ben  2)eefel  unb  über  biefen  eine  wollene 
£ecfe  bartiber,  (aßt  bie  9Rifcf)ung  12  «Stunben  rur)ig,  rür)rt  fte  banu 
oon  brei  ju  btei  @tuuben,  bie  man  auf  ber  Oberfläche  blaut  flbetn 
bemerft,  unb  beeft  fte  jebeemal  wieber  ju. 

Stadler  rut)rt  man  binnen  6  @tunben  nodj  jweimal,  flreut 
julefct  1  $funb  Aalf  auf  bie  Oberfläche,  beeft  wteber  $u,  unb  rti^rr 
naef)  brei  ^tunben  oon  Beuern,  of)ne  Aalf  $u$ufe{jen.  Üttan  fefct  nur 
bann  Aalf  (r/2  9>funb)  $u,  wenn  bie  ©äfjruttg  $u  jrarf  fein  foOff, 
unb  ber  $3obenfa£  in  bie  £6t)e  treibt.  3ft  bie  Äüpe  im  guten  3«* 
flanbe,  fo  muß  fte  je&t  90  Ib gelb  fein,  ber  SSobenfafr  muß  ficr; 
Weber  rauf)  nod)  fchlupfrtg  anfügten,  unb  feine  grünliche  garbe  w 
ber  Cuft  in  SSraun  umdnbern.  X)ie  Cuftblafen  auf  ber  SfufTidfett 
muffen  einige  3eit  fatyen,  e$e  fte  ierplafcen,  fte  barf  Weber  ju  füjjtuft 
noch  ju  ftechenb  riechen,  weil  ein  jted)enber  ©eruet)  jebedmat  ein 
Uebermaß  oon  Aalf  anzeigt,  unb  muß  auf  ber  Oberfläche  blaue 
2tbern  unb  einen  letd,tni  blauen  ®ch<utm  (bie  %(ume)  feigen. 

SWan  rüf)rt  nun  alle  brei  ®tunben  auf,  bie  ein  ©tuefchen  $ud), 
bae  man  $wei  ©tunben  nach  bem  Aufrühren  finf  f)albe  ©tunbe  (io* 
finge^dngt,  fe^on  grün  gefdrbt  t)erauefommt,  unb  an  ber  9uft 
fogleicfc  blau  wirb.  3>ann  rür)rt  man  bie  Aupe  no*  ein  SMfll 
auf,  unb  benü^t  fte  nach  breifttinbigem  9luf)en  jura  gdrbfti.  93  i  ta> 
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1 1  $  bematt,  baß/  wenn  bie  gdrber  ben  Arapp  unb  bte  Äleie  mit  brm 
SEBafler  focrjen,  wie  edöfterd  geflieht,  bieß  fe^frr^aft  fri,  Da  ber  jtrapp 
unb  bie  Äleie  burch  bas  Äodjen  in  einem  gewijTen  Örabe  jerfefct  wer* 
&*n,  unb  bann  ntc^t  fo  911t  wirfen.  ttngegobrener  ffiatb  ift  beper  au) 
gegorener/  ba  bei  i^m  ber  ©ang  ber  ©d&rung  fixerer  ift.  Mit 
einer  mit  ungegotjrenem  fflaibe  angepeilten  Äüpe  fann  man  burd) 
(Erneuerung  fo  lange  färben,  a($  man  will,  eine  mit  g^o^reneui 
Sföaibe  angepeilte  Äupe  bauert  aber  nur  1,  r)6chftenfl  r/2  3a£r. 

Um  eine  $t)eorie  Der  mannigfaltigen  (Srfcheiniingen  $11  entmi 
cfefn,  mit  welker  bie  8EBaib*3nbigofüpe  begleitet  $u  fein  pflegt,  müf< 
fen  mir  auf  Die  ba$u  erforberlichen  Materialien,  it)re  ©runbtnifcbuiig 
unb  bie  SBechfelwirfung  ifcrer  nähern  unb  entfernten  iöeftanbt$eile 
einen  Söltcf  werfen,  weil  folcfce  allein  ben  £ureicbenbeu  ®runb  ber 
mannigfaltigen  Cgrfcbeinungen  unb  Söerdnberungen  enthalten,  mit 
welchen  ba6  3nfommen,  ber  gute  @tanb,  bad  &djarfwerben  unb  baö 
2>urchgeben  ber  Äüpe  begleitet  $u  fein  pflegt. 

3>ie  Materialien,  beren  man  ftcb  jum  aufteilen  ber  SEBaibfüpe 
bebient,  bepet)en  im  ©aibe,  im  Ärapp,  in  bor  Äleie,  im  3nbigo,  im 
Äalf  unb  im  ©aper,  wo$u  noch  ein  ger)örigeö  Maß  be$  SOBärme-* 
ftoffd  gefegt  werben  muß,  ot)ne  welchen  bie  (Erfolge  niemals  in  ber 
gehörigen  ?lrt  per)  ereignen  würben.  Manche  Äüpen  enthalten  auch 
einen  oert)dftnißmdßigen  3ufa(j  von  ^ottafebe,  welche  bloß  ba$u  be« 
flimmt  ift,  mit  bem  Äalfe  gleichartig,  ndmlid)  alt)  ein  Cöfungdmittel 
für  ben  Snbigo  $u  wirfen. 

Um  bie  (Erfolge  ber  ©aibfüpe  $u  beurt^eileu,  müpen  wir  erwd« 
gen:  1)  baß  ber  SfiBaib  felbp  eine  Portion  wirtlichen  3ubigo  in  fei' 
11er  ®runbmtfd)ung  bep£t,  ber  al6  3Baibinbigo  barauO  abgefoubert 
werben  fann ;  2)  baß  ber  übrige  £t)eil  be6  SBaib  in  gummigen, 
fd)(etmigen  unb  r)aru'gen  Materien  befter)t,  welche  unter  febief liehen 
Umßdnben  (ei<6t  in  einen  3uftanb  ber  fauren  unb  faulen  ©d$rung 
überzugeben  gefebieft  pnb j  3)  baß  bie  Äleie  einen  fcbleimigen,  me&l» 
artigen,  (eicht  ber  weinigen  unb  fauren  ©dt)rung  unterworfenen  @foff 
bilbet,  ber  in  einem  mit  SBaper  gemengten  3uPanbe  nicht  allein  für 
pch  leicht  in  ©d^rung  übergebt,  fonbern  aldbann  auch  'ald  ein  ger* 
ment  für  anbere  gd^tungöfdr)ige  Materialien  wirft ;  4)  baß  ber  3n< 
btgo  ein  mit  vielem  ©auerftoff  verbunbened  Pigment  aufmacht,  ba$ 
feinen  ©auerftoff  unter  fchtcflichen  Umpdnben  an  anbere  Materien 
abgibt/  mit  beffen  93er(ufl  feine  blaue  garbe  einbüßt,  unb  eine  grüne 
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ja  nad)  ber  »oUfommenen  CSntfauerftoffung  felbfi  eine  gelbe  garbe 
annimmt ;  5)  baß  berfelbe  in  einem  folgen  entorpbirten  Buitanbe, 
nun  fowo^l  in  Den  alfalifdjen  @al$en,  ald  in  ber  djjenben  Äolferbe 
Iodbar  wirb,  unb  bamit  eine  gelbe  ober  gelbbraune  2f tiflöfung  bildet; 
6)  baß  einefolcfye  mit  alfalifdjen  ^ubflanjen  gemalte  3nbigo  Jtnflö- 
fung  mit  fcegierbe  @auerjtoff  au*  ber  Htmofp&dre  einfaugt,  woburd) 
ber  barin  aufgelöft  gewefene  3nbigo  wieber  a!6  blaued  Pigment  ber 
gebellt,  unb  ald  foldjeö  auö  ber  Buflöfung  niebergefd)lagen  wird. 
X>iefe  (Erfahrungen  fino  r)inreid)enb ,  um  eine  naturgemäße  $$eorie 
ber  SBaibfüpe  barauf  ju  grünten,    &  3*jonoal,  Jpegmann 
unb  Wirf)  t  er  Jaben  bidfcer  die  befren  ©runblagen  $u  einer  folgen 
$f?eorie  gelegt;  id)  werbe  i£re  ©runbfdfce  mit  meinen  eigenen  »erei» 
nigen,  um  eine  fo  einfache  al$  naturgemäße  $r)eorie  barau«  $u  enN 
wkfeln:  SBenn  ber  Sffiaib,  ber  Ärapp,  bie  Äleie  unb  bcr^nbtgouon 
bem  ert)if}ten  SBajfer  in  ber  Äüpe  uollfommen  burd)brungen  worden 
fo  fommen  bie  Äleien  in  einen  Anfang  ber  ©dr)rung,  t&eilen  fold). 
bem  ©aib  unb  bem  Ärapp  mit,  pflanzen  fie  in  benfelben  fort,  und 
wir  erfennen  bie  erfte  Bewegung  in  ber  Äüpe,  bie  in  ber  (Sutwicflung 
oon  etwad  for)lenftofffaurem  ©ad  begleitet  ijh    X>irß  gibt  ftcl>  duref) 
bie  wenigen  anffafcrenben  Üuftblafen  $u  erfennen,  bie,  wenn  fie  unter 
SBaffer  aufgefangen  werben,  bad  Äalfwaffer  trüben,  nod)  me&r  aber 
burd)  eiue  gleite  Trübung  bed  Äalfwafferd,  wenn  etwad  oon  bor 
gä$renben  giüffigfeit  in  badfclbe  gegojfen  wirb.  2>ie  Äüpe  brftnfcet 
fid)  alfo  in  biefem  3»ftaube  in  einer  wahren,  obgleich  fdjwacbcn, 
SBetngdr)rung. 

SBirb  nun  ber  3n&'3*  $in$ugebrad)t  unb  bie  «Waffe  fortwährend 
in  ber  erforberlidjen  SBärme  erhalten,  fo  tritt  ein  ^weiter  ©rab  d*r 
(Sä^rung,  ndmlicfe  bie  faure  ©dr)rung  ein:  bie  weingar)re  OToffe 
entjiet)t  bem  Jnbigo  feinen  0auerftoff;  ed  wirb  effigarttge  ^dure 
gebildet,  bie  ju  fcfjwad)  ijr,  ald  baß  ba$  Pafmuöpapier  bat>on  gero» 
t&et  würbe,  bie  jid)  aber  oabtird)  erfennen  laßt,  baß  wenn  ein  mit 
2fe£.inimoniaf  be|lrid)ened  ©ladjtdbcfjen  über  einen  £erau0genommenen 
Zfyäl  ber  glütfigfeit  gehalten  wirb,  merflicfye  weiße  Dampfe  juin 
93orfd)ein  fommen.  ®o  wie  nun  ber  3nbigo  feines"  ©auerjloffö  be- 
raubt wirb/  dubert  berfelbe  feine  blaue  ^arbe  in  eine  gelbgrüne  um, 
unb  in  biefem  Buftanbe  fann  folefeer  nun  auf  ben  £ineingefe{jten  £ta$l 
eine  fcfcmadje  SÖirfung  oeranlaffen. 

3eft  ift  da£er  auet)  ber  3eitpunft  oor^anben,  wo  bie  JCüpe^m 
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erflett  3Rale  mit  Äaff  gefpeitf  werben  muß.  ©er  jugefefcte  Äaf 
wirft:  hier  otif  eine  zweifache  Tlrt.  (gin  $Jeil  bejfelben  wirb  oerwrnbrt 
um  bte  Cjjfigfdure  ber  Äüpe  $u  neutralifhren  unb  ab$uftumpfen ,  ber 
anbere  aber,  um  mit  Dem  feined  ®auerjtoff*  beraubten  3nbigo  in 
v3)?ifchung  $u  treten  unb  t$n  in  ber  glüjfigfeit  lötbar  $u  machen ,  bie 
Daher  nur  grünlich  grfb  erfcfccint,  an  ber  Cuft  aber  £auer|loff  ein« 
fattgt,  unb  bann  ertf  btinfelgrün,  hierauf  aber  wieber  blau  wirb. 

3«  biefem  3«ftäube  ijl  nun  ber  3eitpunft  gefommen,  wo  ber 
Äüpe  in  oerfchtebenen  3etträumen  mehr  Äalf  $ugefe$t  werben  muf?, 
um  allen  oorhanbenen  nach  unb  nach  betornbirten  3nbigo  oollfommen 
tti  ber  glüffigfeit  lösbar  &u  machen.  3)1  biefet  gefchehen,  fo  bauert 
bte  ©dhrung  ber  übrigen  SRafle  jwar  fort,  aber  fie  ijl  nicht  mehr 
eine  faure,  fonbern  eine  faulenbe  ©dhrung.  3n  biefer  ^eriobe  wirb 
nun  auch  berjrnige  $^eil  Deö  3nbigo$,  ber  einen  natürlichen  33efUnb- 
tt)eil  bfö  Saib  auamacht,  entwicfelt  unb  mit  bem  Äaff  in  fluflöfung 
a,efe£t.  £>ie  gehörige  Onanrifdt  Äalf  bilbet  eine  £auptfache  in  ber 
SßBaibfüpe.  tleberwiegenb  versilbert  er  bie  Hnflöfung  be«  3nbigotind/ 
inbem  bie  ^»S^rung  baburdj  verzögert  unb  bereite)  beöornbirtet  Jnbi 
ßotin  gefdllt  wirb.  Sinem  äulfüberfchujfe  Jitft  man  burch  3ufa{j 
einer  @dure  ober  einet  ©einenget  von  Ärapp  unb  Äleie,  woburch 
Satire  entwicfelt  wirb,  nach.  3jt  im  ©egentheil  ju  wenig  Äalf  vor- 
hatten, fo  fann  eine  ju  weit  fehreitenbe  3erfe{jtmg  ober  eine  gdulnifi 
eintreten,  wobei  fiel)  bie  fchmefelfauren  älfalien  jum  fyeilt  in  ®ul* 
furtbe  vermanbeln;  in  foltern  galle  mu§  Äalf  augefejjt  werben. 

SBd^reub  bte  faule  ©dhrung  oor  (ich  get)t,  ergeben  ftd)  von  3ett 
ju  3eit  Olafen  auf  ber  Oberfläche,  welche  &erp(a£en  unb  einen  blauen 
(§chaiim  (bte  Äüpenblnme)  bilben.  Sie  Äüpe  nimmt  nun  einen 
flüchtigen,  ftechenben  (Geruch  an,  uub  ihre  grüne  garbe  nimmt  im 
mer  mehr  ju ,  fo  wie  ber  hineingehängte  ©ta£l  nach  bem  J>eraut- 
ner)men  immer  fchöner  oergrünt,  unb  nach  »»&  uad)  eine  immer 
fattere  blaue  garbe  oorfommen  läflr.  gdngt  man  bie  aufjteigenben 
Olafen  tu  einem  ©efdfe  unter  SSBaffer  auf,  fo  ftellt  biefet  ©ad  ein 
©einenge  von  ©Aflerftoffgat  unb  ^trcffloffgad  bar,  unb  r)ält  mau 
über  eine  geringe  Portion  ber  herausgenommenen  glüjfigPeit  ein  mit 
concentrirter  <£fl"igfäure  befeuchtetet  ©latjläbchen ,  fo  fommen  weifle 
X>dmpfe  jum  «öorfchein.  3)iefe  unb  ber  flüchtige  ©mich  ber  Äüpe 
beweifen  bat  Däfern  bet  3mmoniaft  in  berfelben ,  weichet  jefct  aut 
bem  ®ttcf  jloff  unb  bem  ©afferftoff  nach  unb  nach  erzeugt  uub  hurch 


Digitized  by  Google 


536 

—  —     ■  —  ■—  - 

ben  Äalf  entwitfelt  wirb.  3n  btefem  3nflanbe  fügt  man  nun:  £ie 
Äüpe  fle&t  diu. 

3efct  ifl  bie  äu^crile  93orft$t  erforber(id).  ©ibt  man  ber  Äüpe 
in  biefem  3uftanbe  ein  Uebermafi  bcö  Äalfd,  fo  wirft  foldjcr  auf  bie 
rütfjtänbigc  gä^renbe  ^ßangenmaffe,  lojt  fie  auf,  treibe  bad  baraud 
jicfc  entwicfelnbe  ttramoniaf  fcinweg,  unb  ber  gute  3uflanb  ber  ®aib- 
füpe  ifl  oerfefewunben.  Ü)?au  bemerft  bann  feine  (gntmieftung  mefyt 
oon  ammoniaf,  bie  glüjfigfeit  nimmt  eine  f$mu£ige  garbe  an,  bie 
blauen  21bern  brrfeiben  oerföivinbrn  unb  ein  efetyafter  füger  ©enid) 
ber  Äüpe  jeigt  ,  baß  fte  oerborben  ifl. 

Sßirb  bie  Äüpe  jefct  rr^t^t/  unb  i(r  vorder  ein  neuer  3ufa£  oon 
Ärapp  unb  Älrie  gegeben,  fo  bilbet  fidjaufd  9?eue  ejfigartige  @dure; 
ber  Äalf  wirb  baburefr  abgeßumpft ;  ber  Snbigo  wirb  wieber  $erge-~ 
fleUt,  unb  bie  Äüpe  fommt  allmtylid)  tötetet  £eran.  S0?it  bem  Jperan 
fommeu  fommt  aueft  ber  jtedjenbe  ©erud>  wieber  ;um  93orfd)ein, 
weif  nun  bie  &ilbung  bed  21mmoniaf6  auf 6  9?eue  begünftigt  wirb; 
unb  bieg  enthält  ben  $ureid)erben  ©runb,  au0  meinem  eine  feferoari* 
geworbene  Äüpe  burd)  einen  neuen  3"fafc  oon  Ärapp  unb  Äfrie,  fo 
wie  burefc  ein  oft  u>teber$olte*  (Erwärmen  wteber  gut  gemalt 
werben  fann. 

Saßt  man  im  ©egent^eif  einen  Wongel  an  Äalf  flattftrtben  / 
fo  fcfyldgt  ftd)  ber  barin  aufgeloft  gewefene  3ubigo  baraud  &u  ©oben; 
bie  grüngelbe  garbe  ber  Äüpe  oerf<$winbet ;  eine  rotbraune  tritt  an 
t^re  Stelle ,  unb  ber  vorige  flüchtige  aramontafalifdje  ©erueft  wirb 
btirdj  einen  ftinfenben,  faulen  ©eru#  oerbrdngt,  ber  bem  faulen 
Ädfe  d&nlicfc  iß. 

3n  biefem  3uftanbe  ge$t  bie  ^flanjenmajfe  ber  Äüpe  in  oon* 
fommeue  gdulniß  über,  unb  cd  wirb  aud  ben  entfernteren  dementen 
berfelben  @c4jwefelwajfer|lofffaure  unb  ^oöpfjerwajferftojf  gebtfber, 
welche  fid)  in  ber  gfüffigfeit  aufläfen  unb  nun  jenen  unertrdglid)rn 
©erud)  erjeugen,  welken  eine  burcfcgegawgene  Äüpe  audbunjtet.  3(1 
bie  Äüpe  ooUfommen  burdjgegangen,  fo  iß  fleo&ne  SHcttung  oerloren. 
3(1  fie  aber  nod)  im  Anfange  bed  £urdjge&end  begriffen,  fo  fann  fie 
burd)  einen  3ufa(  oon  Äalf ,  nebß  etwafl  f:if*em  Ärapp  unb  Äfeien 
unb  e  n  neued  (Srwärmen  wieber  ^ergeßellt  werben.  (Sin  ijeil  betf 
Äalfö  bindet  hierbei  ben  9>£o$p$orwajferßoff  unb  bie  jJ>nbrot$ionfdure; 
ber  Ärapp  unb  bie  Äleie  entjiefcen  bem  niebergefallenen  3nbtgo  wieber 
einen  ©auerftoff $  be*  anbere  %$eil  t>e$  Äalf«  I6ß  ben  aue  ber  Äüpe 
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ttiebergefaCIrneti  3nbtgo  wieber  auf,  tittb  bte  burchgegangene  $upe 
foiiinti  nun  wteber  auf  ihren  vorigen  brauchbaren  ®(anb  ^urucf.  3n 
ber  SBaibfupe  fowohl  cid  in  ber  warmen  Snbigofiipe  erzeugt  (ich  eine 
flüchtig  riedenbe  @dure,  bte  ber  Sffigfaure  analog  itf,  fi4)  aber 
burch  einen  ftinfenben  ©eruch  untctfcheibet.  (£&ei>reul  fanb  fie 
ber  Ceichenfdure  ähnlich/  bie  man  burch  Dejtillation  be6  SBafferö 
erhält,  in  welchem  Ceidjname  lange  gelegen  ^aben. 

2Bie  mich  wein  greuub  ;  Direftor  von  <&chwar&  auö  @tocf- 
r)olm,  verwerte,  Jäter  ed  burch  93erfuc^e  bat)iu  gebracht/  jebe 
burchgegangene  SGBaibfupe  mit  Ceidjtigfeit  wieber  Jer^ufleUen;  er  be« 
bient  fich  hierju  ber  ®d)wefelfdure  unb  gibt  nachher  ber  äupe  ben 
benötigten  Äalf$ufa&  jur  2tuflöd^altuug  be«  blauen  Pigmente  in 
berfelben. 

2tuö  bem  Angeführten  erlernten  wir,  baf)  eine  gut  (te^enbe 
SCBaibfupe  ir)rer  magren  SHatur  nach  ein  feinet  <3auer|tojfed  beraubter 
unb  in  d&enber  Äalferbe  ober  d&enbem  Äali  gelöjUr  3nbigo  if).  ©er 
Ärapp  wirft  Mop  ald  ein  3"fa&/  ber,  inbem  er  einerfeita  alö  ein 
fchleimtged  «Wittel  bie  S>e$ornbation  bed  3nbigo6  beförbern  hilft/  an* 
fcererfeitd  feinen  rothfdrbenben  @toff  an  bie  Äüpe  abgibt/  wobureft 
bte  blaue  garbe  bed  Snbigoö  erhoben  wirb.  SBirb  bad  üu$fdrben 
ber  ©olle  ober  beö  gewebten  3euged  iu  einer  folgen  Äüpe  oeranjtal* 
t:t,  fo  bringt  ber  aufgelofle  3"bigo  in  bie  3wifchenrdume  ber  tfr'eri' 
fchen  Safer  ein,  oerbinbet  (ich  mit  ber  Materie  berfelben  unb  färbt 
fie  gelb.  SBirb  bat?  fo  gefärbte  3eug  aber  aud  ber  Äupe  Jeraudgi- 
nommen,  fo  abforbirt  eö  Öauerftojf  auö  bem  Dunjttreife,  unb  ber 
fid)  baimreh  aud  feiner  fluflöfung  nieberfchlagenbe  Snbigo  erfcheint 
nun  nach  bem  SOiafie,  ald  er  ©auerjtojf  einfaugt,  erjl  grün,  bann 
blau,  unb  bleibt  nun  a(£  regenerirter  blauer  3nbigo  im  3"'9e  ji^n; 
bar)er  baö  SSergrunen,  womit  jene  gdrberei  begleitet  iji. 

Die  au*  ber  SQBaibfiipe  heiterblau  gefärbte  Schafwolle  befi&t  fletd 
eine  grünliche  garbe,  welche  beim  Durchnehmen  in  Reifem  Sajfer 
uerfchwinbet  unb  ein  reine«  8Mau  $urmfldfjt. 

(Sine  gute  SBaibfiip?  liefert  lebhaftere,  auch  etwa«  mehr  bauer* 
haftere  blaue  garben  alt*  bie  $oftafchenrupe,  bereu  garben  immer 
etwa«  matter  erfcheinen,  ba^er  nur  ju  bunfeln  garben,  wie  äontgä* 
blau  unb  @chwarjblau,  oenvenbet  wirb,  auch  ift  bie  t>atin  gefdrbte 
SEBoUe  fchwerer  ju  oerfpinnen,  wogegen  bie  SQBaibfüpe  für  mehr  leb- 
hafte mittlere  unb  helle  $6ne  vorziehen  ift,  auch  bie  SßSolle  barin 
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gefärbt  fidS)  feister  ©ersinnen  lagt.  <Rod?  mtfyr  gellere  £6ne  (äffen 
fufy  nur  fej)ön  feb^aft  in  fr$r  fcr;wad}rn  unb  aufgerührten  äüpen 
erreichen.  gtocfwolle  wirb  gewo&nficrj  in  ber  SÖaib*  ober  warmen 
3nbigofüpe  in  partim  oou  50  bid  60  $funb  in  einem  engen  3lt$t 
mit  engen  9!)?af<fcen  oerfetjen  in  bie  Äüpe  gebracht  nnb  gefärbt. 

Dlacfc  bem  £Haufärbru  fowo^I  in  ber  SBatb»  alö  ^>ottafc^enf ilpe 
bat  man  bie  größte  Sorgfalt  auf  bad  ?tttdwafcrjen  ber  SSBotle  ftu  per« 
wenben,  benn  je  beffer  fie  audgewafdjen  iil,  um  fo  ferner  erfd>eint 
bie  garbe  nnb  um  fo  letzter  laßt  fie  ftd)  t>erfptnnen.  £>urei>  ein  tü$» 
tiged  andwafrjjen  wirb  nämlicf)  ber  anjängenbe  äalf,  ber  ftdj  burd> 
bad  gärben  in  ber  Äüpe  angefefct,  entfernt,  welcher  fonfr  ju  viel  Oe( 
beim  (Einölen  ber  Solle  confamiren,  bad  93erfpinnen  benn  od?  erfdjjroe- 
ren  unb  bie  garbe  matt  machen  würbe. 

garbt  man  SGBoUfnfabrifate  im  @tücf,  )o  muffen  fte  mit  utefem 
SSBaffer  gcwalft  unb  311 1  gewaföen  werben,  weif  fonjl  bie  garbe  matt 
erfdjeint,  unb  ber  SBoUenftoff  raut)  unb  bart  anjufü^fen  if). 

Sflad»  (E&eoreul'd  Beobachtung  färbt  ein  ©ewio^t6tr)eiI  3n« 
bigotin  in  ber  SÖaibfüpe  55  bid  56  ©ewid)tdtr;eife  ©djafwolle  fönigd 
blau  flud)  fyat  ficr)  (S&eoreul  oiel  OTü^e  gegeben,  bie  Urfacfye  ber 
Übeln  (Sigenfdjaft  juergrünben,  welcher  bfaited  Sud)  in  ber  SBaibfüje 
auljjffe^t  ift,  burd)  bad  fragen  an  benjenigen  &telfen  weiß  ju  wer« 
ben,  wo  eine  9Mbutig  entließt,  jeboc^  obne  fonberlid)en  (Erfolg. 
Der  93enin  jur  fbeförberung  bed  ©ewerbfleißed  in  Greußen  fd)Heb 
im  3at)re  1825  einen  $reid  »on  1000  $$a(ern  unb  ber  golbmen 
Denfmünje  aud,  dd)te  blau  unb  grün  gefärbte  $udj>e  fo  bargufrelleif, 
baß  ftcr)  biefelben  nicfyt  weiß  tragen,  fonbern  it)re  urfprüngfidje  garbe 
auf  ben  9?a£fen  ber  baraud  gefertigten  &feibung-)f!üefe  bid  $ur  oolii« 
geu  Unbraudjbarfeit  behalten.  Die  9)reidaufgabe  blieb  ungelöfl.  — 
(E^eoreul  ijt  nun  neuerlid)  erjt  ju  ber  Zlnftc^e  gefommen,  baß  bie- 
fer  Uebelflanb  baburd)  möglidjjt  ju  befeitigen  fei,  wenn  man:  1.  eine 
foferje  Solle  für  bad  SMaufdrben  wä&le,  weldje  gut  erhalten  ijl,  wobei 
auf  i£re  gein^eit  nidjtd  anfomme;  2.  welche  alt  genug  tjr,  nnb  ficb 
ba^er  gut  entfetten  (aßt;  3.  welche  ooIIPommen  entfettet  fein  muß; 

4.  bei  möglidjfr  $ö£erem  Jpijjegrabe  folefje  ©olle  färbt,  wobei  jeboeb 
bie  garbe  nicfyt  fo  lebhaft,  ald  bei  nieberer  Temperatur  erfdjeint; 

5.  bie  grfdrbte  SDBoUe  bann  erft  audwäfd)t,  wenn  fle  oollfommen  er. 
faltet  ijt;  6.  wenn  ft;  in  frifdjen  obe;  boc$  ni$t  $u  alten  Äüpen  ge 
färbt  wirb»  7.  enbli$,  wentt  man  bad  baraud  verfertigte  ni$t 
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mit  ber  ©langmafchine  bejubelt.  SÖri  fcefolgnng  biefer  fünfte 
wirb  min  in  ber]  SRegel  ein  blaue«  $ucr)  erhalten,  Wrldje*  biefen 
ge^Irr  utc^t  befifct. 

«Heumann'd  SBaibfupe. 

3n  ber  neueren  3*i*  hä*  ?lufe|>en  unb  gur)rrn  ber  SBaib-- 
fupe  burd)  ben  ©d)önfärber  83.  SHeu  mann  eine  große  Sßerbe|Terung 
in  ber  2lnwenbung  be$  3"<f<rf9™P$  ff«1"  bed Ärappd  erhalten,  weldje 
a  tiefe  bereift  in  anberen  Schönfärbereien  Detttfehlanbd  unb  Lohmens 
(Eingang  gefunben  fyat.  Sine  begleichen  SBaibfupe  mit  SRunfvlruben' 
jueferfnrup  fejjt  man  auf  folgenbe  ©fife  an : 

«ine  Äupe  von  7f/2  guß  tiefe  unb  6  guß  ©eite  wirb  mit  gluß- 
waffer  gefüllt,  100  <pfunb  guter  SEBaib,  12  $funb  ^ottafefee,  4 
9>fttnb  ©eijenfleie  *)  unb  5  3>funb  ju  troefenem  ^uloer  gclöfcfetrr 
Äalf  hinjugethan,  bt'6  $u30©r.  SR,  unter  mehrmaligem  Umrühren  mit 
einer  Ärurfe,  jum  3«ecf  gleichmäßiger  (Erwärmung  ber  glüjfigfeit , 
afy$t,  unb  Ü)t  alöbann  8  ^funb  jart  geriebener  unb  gefdjlämmter 
3'.ibigo  nebjt  10  9>funb  9*unfelrubeniueferfnrup  fetnjugegebfit, 
t> t e  Temperatur  biä  ju  55  unb  60  ©r.  SÄ.  unter  mehrmaligem  Umritt)' 
reit  erhöht,  £ie  Äupenfluffigfeit  fyat  je^t  ein  blaueö  ?lnfehen,  rohen 
©erud),  unb  wenn  man  mit  einer  Äelle  barauö  fcfjopft  unb  bie  gliif* 
figfeit  wieber  in  bie  Äupe  laufen  laßt,  fo  wirb  (Irl)  ber  ^rfjaiim 
(SMume)  mit  einem  jifchenben  ©eräufefe  wieber  auf  Der  Oberfläche 
verlieren. 

2>ie  Ätipe  wirb  jefct  jugebeeft,  man  laßt  fie  10  bi$  12  ^tunben 
ruhig  flehen  unb  rührt  fte  alebann  wieber  auf.  ginbet  man,  wad 
je£t  gewol  niid)  ber  gall  ift,  baß  ftcr)  bie  vorher  blaue  glotte  in  eine 
etwad  olioeiigriine  »erwanbelt,  ber  ©erud)  cerfelbeu  fußlich/  ber  früher 
weiße  ©chaum  hellblau  geworben  tfl,  auef)  auf  ber  Oberfläche  nicht 
mehr  oerfefewinbet ,  jonbern  flehen  bleibt,  fo  ift  bieg  ein  jlcfeered 
3'icr)en,  Daß  ber  erfte  ©rab  ber  ©ährung  eingetreten  unb  femit  ber 
2lnfang  ber  tfuflöfung  bed  3nbtgo  begonnen  h<it.  3n  biefem  galle 
wirb  nad)  einer  &tunbe  mit  einem  ©tar)le,  ber  eine  ^a(be  ©tunbe 
lang  eingehängt  ttirb,  unterfud)t,  in  wie  weit  tie  ©dr)n>«9  oorge« 
fchriften  ift.    i?at  biefer  Stahl  beim  J?erau0$iehen  eine  grünliche 

*)  'JBenn  ber  Äüpe  tfattÄfeie,  kJORal$  in  einem  SQerpalfuiß  von  1  vpfmtD  3J?afj 
gegen  6  'pfuno  Äfeie  jmjefefct  n>irt>,  fo  roirO  ber  <Saf3  tun  viele?  ver* 
minbert  unb  Die  ©irfuna,  ber  Gehrung  eben  fo  leid)t  ()erpeiaefu{Kf, 


Digitized  by  Google 


540 


garbe,  bie  jtch  in  einer  Minute  in  eine  hellblaue  oerroanbelt/  fo  ifl 
e$  3*ttf  ber  Äüpe  unter  Aufrühren  eine  $>ortion  Äalf  von  ungefähr 
4  $funb  &u^uf«r^eti  unb  barait  von  3  $u  3  ©tunben  fo  lange  fortju« 
fahren,  biö  ber  ®ta£l,  ber  in  jenen  3wifchenräumen  immer  mteber 
gefegt  morben  i\t,  eine  gradgrüne  garbe  angenommen  £at,  Die  fich 
nach  mehreren  SRiuutcn  in  ein  fchöned,  bunfled  kornblumenblau  um- 
wanbelt.  X)ie  garbe  ber  jtüpenflotte  £at  (ich  nach  unb  nach  in  eine 
gelbe  oeränbert,  ber  ©eruch  tft  jlechenb  unb  fchdrfer  geworben,  bie 
Oberfläche  brrfelben  Tat  (ich  mit  einer  glänjenben  fupferfarbigen  Jpaut 
überwogen,  auf  welcher  man  bunfelblaue  SMumen,  unb  unter  brrfelben  ein 
©ewebe  von  jtch  unter  einanDer  fdjlängelnben,  blauen  2lbern  bemeift. 

Sollte  e*  fleh  bei  bem  ®efcen  beö  @tabld  $eigen,  baf»  j.  23. 
ber  vierte  nur  fo  bunfel  ober  gar  nod)  geller  al6  ber  britte  ijt,  fo  ifl 
man  mit  bem  @chärfrit  ber  Äüpe  burch  Äalf  etwaö  rafch  oorge« 
fdjritten ;  bie  ©rif^rung  i|t  baburch  unterbrochen  worben  un&  man 
muß  mit  bem  ®4ärfeu  fo  lange  inne  galten,  bidbiefelbe  wieber  oorge' 
fdjritten  ift. 

(Erfahrene  garber  bebürfen  in  ber  Siegel  bed  etajlö  nicht  unb 
bafiren  bad  3nfe$en  unb  gortfübren  ber  Äüpe  auf  bie  Äldrung  ber 
Äüpenflüjfigfeit  beim  Jpin&ufegen  bed  &alfe6,  auf  ben  fleh  immer 
me£r  unb  mehr  entwicfelnben  ammoniafalifcben  ©eru$,  audbem  man 
beurteilt,  ob  bie  Äüpe  nod)  me$r  Äalf  bebarf ,  ferner  auf  bad  Brü- 
nen ber  glüjfigfeit ,  welche«  man  ebenfalls*  fef>r  gut  au*  ben  £ule£t 
ablaufenden  tropfen  nach  Schöpfen  unb  SÖBieberauögießen  ber 
Äüpenflüjfigfeit  auö  einer  &d!e  wahrnimmt,  enblich  auf  bie  gldn» 
jenb  blauen  Cuftblafen  (93lumen),  bie  (ich  auf  ber  Oberfläche  ber 
glotte  bilben. 

g  ü  £  r  u  n  g  unb  0  p  e  i  f  u  n  g  einer  f  o  l  d)  e  n  Ä  u  p  e. 

Machbem  viele  wollene  ©egenfiänbe  auö  ber  Äüpe  gefärbt  wor* 
beii/  woburch  bie  färbenbe  Äraft  ber  Äüpenflüjfigfeit  abgenommen 
f»at/  ijt  ed  not^wenbig,  berfelben  neuen  3nbigo  $u$ufe$en,  welched 
nach  ©err)ältni§  Der  vor^anbenen  &u  färbenben  ©egenjldnbe  gefchie^t. 

Angenommen  nun,  baß  für  eine  abgebläute  (bereite)  gebrauchte) 
SßBaibfüpe  für  ben  folgenben  Sag  voOfommene  {Beschäftigung  Vorlau- 
ben fei,  fo  müßten  ir)r  ben  ?lbenb  vorder  wenigjtenö  6  bid  8  ^fitnb 
3nbigo  jugefefct  werben  (welehed  man  baö  ©erwärmen  nennt ,  i?:bem 
fle  babei  wieber  bie  auf  50  ®r.  fR.  erwärmt  werben  muß).   3ur  fce.- 
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förberung  ber  ©d£rniig,  welche  bie  fluflofung  beö  3"bigo  herbei- 
führt, werben  noch  8  9>funb  ^tttbenfprtip  (jlatt  4  $>funb  äropp) 
angegeben. 

©egenfeitige  Gatter  einer  Äupe  mit  Ärapp  ober 

SRubenfprup  geführt. 

(Sine  SBaibfupe  mit  &rapp  ober  SRot&e  fann  wo£f  mit  gun  fit  gern 
(Srfoige  5rei  konnte  geführt  werben/  or)ne  baß  man  nöt^ig  r)at,  fte 
oii0iiileereii ,  welrfjcd  bei  bem  ©ebrauehe  befl  Ärappd  ober  ber  «Rothe 
roenigften*  nach  biefer  Seit  gefdje&en  ntuf,  um  fcfjone  unb  möglich)! 
bauerhafte  garben  ju  erholten,  inbem  ber  tägliche  3«f«&  feffer  3«g«* 
bienjien,  wie  Ärapp  ober  $K6ff)e,  beim  3"fprifen  bie  Wenge  beö 
Sbobenfajjed  bdufr.  Söet  flnwenbung  be$  9?unfe(rubenfpru;.»6,  welcher 
ber  gliijfigfeit  nur  @cf)leimt$eile  juführt,  fann  br.gegen  bie  Äüpe  bi6 
fünf  «ÜJonate  geführt  werben,  ehe  man  fie  neu  anjufefcen  nöt^ig  $at. 

©elberfparnifi.  bei    2tnwenbung    bee)   9t u ben  j u cf er« 

ftatt  Ärapp. 

SSBenn  man,  wie  gezeigt  würbe,  bei  jebem  @peifen  («ßerwär* 
men)  ju  8  $funb  3nbigo  ftatt: 

4  $funb  Ärapp  $u  4  %  ©ilbergrofehen  =  18  @gr. 

8  $)funb  Ötübenfprup  ju  5  «Pfennige     =    3  @gr  4  $>f. 
oerwenbet,  fo  geht  baraud  ^eroor,  baß  bei  einem  gleichmäßigen  ©e* 
fchäftebetriebe  in  einem  3a^re ,   800  Arbeitstage  ^iuburd)  täglich 
14  ^ilbergrofchen  8  Pfennige,  146  tytlet  20  ©ilbergrofaen  für 
jebe  Äiipe  erfpart  werben. 

fftan  hat  in  neuerer  3*it  auch  im  S(berfelb'fcfeen,  ben  Stf&emge- 
genben  unb  in  granfreich  bie  @o  ba  wai  bfupe  junt  Sdrben  ber 
Schafwolle  unb  ber  ©chafwolltucher  eingeführt,  wo  beim  tfnfe&en 
berfelben  folgenbeä  93erhältnifj  beobachtet  wirb :  <£$  werben  12  ^pfunb 
bejter  2Baib,  24  Stunben  lang  in  SGBajfer  eingeweiht,  erwärmt  fe&e 
man  2  $funb  $u  ^uloer  gelobten  Äalf  h'n$u,  bann  nach  12  @tun» 
ben  8  $funb  ärapp,  60  $funb  Äleie  *),  24  $>funb  frpftallifirteö 
Patron  unb  4  $funb  fein  abgeriebenen  unb  gefchlämmten  3nbigo, 
erhobt  bie  Temperatur  auf  60  ©r.  9*.  SGBärme,  unb  rür)rt  wd^renb 

*>  Statt  ber  60  <PfunbÄfeie  Finnen  10  ^funbflÄafj  genominen  roerben,  roo* 
burd)  Die  Äüpe  viel  weniger  95obenfafc  er^It  unb  bie  ©ährung  eben  fo 
feidjt  vor  fia)  ge$t. 
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4  @tunben  in  3wifctynräunien  nach  unb  nach  22  <pfunb  Äalf  r)inju. 
0tatt  ber  Äleie  fann  auch  SBeijenmcl)!  in  ctnem  ©ewicht6verr)dltni|j 
von  1  $funb  90?er)l  gegen  8  9>funb  Äleie  geuommen  werben,  wobureh 
bie  Äupe  weniger  @a(j  err)dft. 

Sur  ein  gute«  Durchfärben  ber  SBolItuche  wirb  eS  erforberlich 
bei  56  ©r.  JH.  ©arme  ju  färben. 

2)er  ^oba^SBaibfripe  pflegt  man  viel  3nbigo  ^ujugeben  ,  fo  oajj 
gleich  beim  erften  {blatten  bad  Such  rrd^t  bttnfet  gefärbt  erfcheiiit, 
wonach  m«n  gut  auSgrünen  lä(jt,  nnb  er|t  ben  antern  Sag  bie  SBaare 
wieber  in  bie  Äiipe  ntm  ©utfdrben  bringt;  woburcr)  ed  in  2,  r)öchjr>nö 
2  V,  Sottreil  tief  bunfelblau  gefärbt  erfd)eint. 

9Man  r)at  auch  burd)  3"f«&von  3innoTübul,  als  SeSorobatioitö- 
mittel  für  baS  blaue  Pigment  be$  3nbigoö,  SGBaibftipen  für 
baS  gärben  fchafwollener  Stoffe  in  93orfet)lag  gebracht  unb  foLhe  in 
mancher  ibe$ier)ung  gut  unb  brauchbar  gefunben. 

S  h  e  o  r  i  e  ber  SBaibfüpe. 

Die  bebeutenbe  Spenge  (Sjrtraftivfroff  im  SGBaib,  im  Ärapp,  fcer 
3ucfer  in  biefem  unb  baö  &tarfmer)l  unb  Äleber  in  ber  Äleie  und 
bem  SGBaib  bebingen,  mit  warmem  SBaffer  aufgelöst/  balb  eine 
©d^ruug,  eine  Aufnahme  von  ®auerjloff,  foiuor)laue>  bem  rttnftf  reife, 
als  vornehmlich  auS  bem  3nbigo,  welcher  gum  Sheilim  SBaib  enthalten, 
größtenteils  aber  fein  jerrieben  $ugefejjt  wirb.  JJierburch  wirb  berfelbe 
beSojrpbirt,  in  affalifchen  2luflöfttngen  löslich,  jugleich  löfl  fleh  abrr 
auch  3nbigrotr)  mit  auf.  SÖenbet  man  bloß  Äalf  an,  feine  $ott> 
afche  ober  ©oba,  fo  löft  er  ft c£>  im  Ralf,  r)at  man  aber  9>ottafcrV 
ober@>ota  tinb&alf  in  2lnwenbung,  in.fiali-  ober  Natronlauge  (eich* 
ter  auf.  2uferbent  fdjldgt  ber  Äalf  auch  baS  3nbigbraun  nieber, 
welches  fleh  fonft  würbe  im  Äalf  mit  aufgelöjt  ^aben.  (Sin  $u  reich- 
licher 3ufafc  verurfadjt  eine  unlösliche  «Berbinbung  beS  ÄalfS  mit  bem 
reoucirten  3«bigo,  fefct  a(fo  einen  Sr)eil  bejfelben  au§er  Shätigfeit, 
eben  fo  verbinbet  er  ftcr)  auch  mit  bem  (Ertraftivjtoffe.  3n  %o\$t  ber 
eingetretenen  ©dr)rung  erjeugt  fich  £or)lenfaure ,  (Sffigfäure,  3mmo 
niaf;  erjrere  neutralijirt  einen  ?fnr^ei( Äalf,  we|jr)alb  ein  fr e ter  3ufa(j 
and)  fdjon  befjr)alb  uötr)ig  ijr;  eS  jtnbet  fich  eine  uemlich  bebeutence 
Spenge  for)lenfaurer  Äalf  im  Söobenfafce  unb  an  ben  SBBänben  ber 
Äüpe  abgefchieben.  3m  normalen  3ufranbe  ber  &üpe  jeigt  ftch  Mit 
freier  Äalf  in  berfelben,  fontern  freie  @äure. 
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Spat  bie  entwitfelte  Äc^Ienfdure  unb  (Sjjigfdure  ben  Äalf  all« 
md^lid)  oollftdubig  gebunbeti/  fo  fatni  ber  rcbucirte  ^nbi^o  nidjt 
me$r  geCöfl  bleiben,  fonbern  fernlägt  ftd>  nirber #  unb  ivtrb  enblid) 
tunfc  bie  fortwd&renbe  Sinwirfung  be$  fic^  serfefcenben  £  itraftictfof; 
feö  fclbfl  entmint. 

SnMgotiit  entfraltenbc  ^fUiitjcn 

2iujer  ben  abge&aubelten  ^flan$en,  aud  welchen  ber  ^iibigo 
ausgeflogen  wirb,  verbreiten  in  wiflenfcf)aftltd)er  ^>infid>t  uod)  einig« 
anbere  3»&»3ot'»  ent^altenbe  angefügt  ju  werben;  unter  ben  euro* 
pdifdjen  jinb  ed* 

a)  Die  Blätter  be$  gemeinen  SBegwart  (Cichorium  In- 
tybas) ,  worauf  fid)  vor  einigen  3a0r'(l  8<wber  Daoib 
*D?etcalf  jii  2eebd  ein  latent  ertbeifen  fiej.  Die  83ldtrer 
werben  juerft  in  einer  tfWütple  jerjtampft,  wie  man  fie  für  ben 
3Baib  juberrirec,  unb  bann  ben  ©d&rungdpro$ef}  bur<$mad)en 
(aßt ,  iu  welchem  3»ft«nbe  fie  ben  Sdrbern  ubergeben  werben. 

b)  Dad  2Balbbtnge(fraut  (Mcrculialis  perennis) ; 

c)  Die  blaue  9>impinel(e  iPimpinella  coerulea); 

d)  Die  gemeine  (Sfcrje  (Fraxinus  excelsis); 

e)  Die  &corpione  winef e  (Caronilla  emerus); 

f)  Der  grofje  Älant,  ijelenafraut  (lnula  helcnium)^ 

g)  Die  fdrbenbe  ©apfcore  (Saphora  tinetoria); 

h)  Der  gemeine  21 1  a  t  e  r  n  ba  u  m ,  ©teinliube,  3mm<r 
grün  (Rhamnuft  alaternus); 

i)  Die  rot^e  ©rinbwurjef,  rot^bldtterige  90? an* 
Wurzel  (Rumex  sanguineus). 

3n  ben  aubern  S33eltti)eifeii  gibt  ed  nod)  eine  Üttenge  9>flan$en, 
bie  bad  ^nbigotin  me&r  ober  weniger  reict)Iic&  eutfcalten,  unter  aubern 
feie  Asclepia  im  fnbfic^en  ?l)len  unb  ®ubamerifa ,  wefcfje  bem 
Nerium  nat)e  oerwanM  $u  fein  fc&einen;  bie  Galega  tinetoria 
in  (Tepfou,  Spilan  thus  tinetoria  in  &£ina  unb  Godjnidjina. 
Jlfrifa,  welches  ju  wenig  befannt  ifl/  fdjeint  nod)  mehrere  anbere 
^ffan^ngattungen  $u  be|i$en,  welche  baö  3nbigotin  enthalten,  wie 
j.  83.  einige  Bigonia,  bann  Amorpha-  unb  Sophora- 
?l  rten  u.  a.  m. 

90?erf  wifr  big  ijl  bad  bfaufdrbeube  Pigment  ber  @  e  n  t  p  a  -•  5  r  u  d)  r, 
beren  @aft  in  93eru$rung  mit  ber  £uft  niajt  wie  ber  @aft  ber  3"bi* 
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gotin  enthaltenen  ^ffon&en  flufenweife  erft  in  ©elb  .  bann  ®run  unb 
U\U$t  in  fclau  übergebt,  fonbem  augenblitflid)  burd)  Die  (ginwirfung 
bed  äauerjtoff«  in  ein  fatted  tiefe*  »tau  übergeführt  wirb;  in  m\> 
c^em  3»fto«be  ed  fla)  ganj  oerföieben  von  ben  gigenfdjaften  bc«  3n 
bigoö  unterfd)eibet. 

X>a6  burd)  bie  Sinwirfung  ber  Cuft  gfbilbete  Genipa-fcfau  i|l 
in  Sali  unb  Sttatron  fiit  ftcf>  auflödlid),  unb  wenn  He&Paff-  unb 
§d)wefelarfen  $ugefefct  wirb,  erfolgt  feine  «Berdnberung  ber  gorbe 
von  »ran  in  ©nin.  ed)Wefelfdure  fct>etnt  bie  garbe  *u  ergeben. 
X>ie  Wifdjung  färbt  aber  weber  »aumwolle  noer,  edjafwolle  blau, 
fonbem  ©djafwolltud) ,  welche«  bamit  gefönt  wirb,  nur  fd)ted)t 
trappfarben.  £urd)  ©alpeferfdure  wirb  ba$  Genipa-blau  in  ©elb 
wie  ber  Snbigo  oerwanbelt  Senn  ber  farblofe  @>aft  Hau  geworben, 
färbt  er  bie  ginger  nicfjt  me£r  Dauerhaft.  £iefe  ißeobadjtungen  w 
banfen  wir  35  an  er  oft,  ber  fte  jum  Sfceil  in  ®man*  felbft  machte. 

lieber  Garden ia  Genipa  (Genipa  americana  Lin.)  fügt 
25a  n  er  oft,  e$  t|T  ein  «aum,  Der  eine  #ö&e  oon  50  bid  60  gup 
erreicht,  unb  5  bid  6  gufl  im  Umfreiö  migt.  Die  gru*t  beö  Sbaume* 
ift  in  ber  ©eftalt  unb  ©röße  einer  Zitrone  d^nlid)  unb  enthalt  fo  wie 
bie  ißeere  berfelben  im  unreifen  Bnftanbe  einen  farbenlofen  ©aft,  ber, 
wenn  er  ausgepreßt  unb  ber  atmofp^drifdjen  Cuft  audgefe^t  wirb, 
alöbalb  eine  lebhafte  bunfelblaue  garbe  annimmt.  £>ie  wilben  ®tdmui< 
in  ©uiaua  unb  »rafilien  färben  ifcre  ipaut  bamit,  wobei  fid)  bie 
gatbe  fo  Dauerhaft  wie  burefc  3»bi'90tin  erjeugt,  oer^dlt,  unb  wer 
10  bid  12  Sagen  burefo  bie  Hudbünjtung  unb  ?lbfd)dlen  ber  obern 
(Spibermid  nic^t  oerfcfjwinbet,  von  ben  Sttageln  aber  nur  erft  burrf) 
bad  SGBadjfen  unb  3bfd)neiben  weggefdjafft  werben  fann. 

SBenn  baumwollene  Beuge  mit  bem  frtfcf)  audgeprefjren  @afk 
getrdnft  werben ,  nehmen  fte  an  ber  Cuft  ein  fcböi-eö  bunfle*  »lau 
an,  weld>ed  gegen  @eife  bauer&aft,  ber  @onne  unb  Cuft  längere 
3eit  audgefe&t,  ftd^  aber  ntc^t  fo  bejtdnbig  ald  gefdrbted  3nt>iflot»ran 
er  weifet. 
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